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@r[ter  Slbfc^uitt. 

J)^u  Imitflltil^^n  pin^rnlfarlj^n  im  aUg^m^in^n  uni» 
hm  Pauipulnti^nfit  It^t  iijxn  ®^r|l^Umtg» 


Unter  bte  äJltnerolfarben  geboren  nac^  ber  allg  ein  einen  S3ebentnng  biefeS 
äßorteö  oud^  bie  an8  bem  SD^ineratretd)e  ftammenben  (Srbfarben,  öon  benen  ber 
erfte  STetl  be«  rorliegenben  äöerfeö  ^anbelte,  nnb  beren  unterfd)eibenbe8  äJierfmal 
nad)  ber  bafetbft  gegebenen  (Srtäuternng  tnöbefonbere  barin  befte^^t,  ba§  biejelben 
jnr  gertigftedung  olö  Söklerfarbe  ober  garbenmaterial  im  mefentUd]en  nur 
einer  mec^anifdjen  ^Vorbereitung  bebürfen.  ®ie  fünftüd)en  SJÜnerolfarben 
merben  jnm  S^eil  jmar  and)  natürlid)  gebilbet  im  9Jiineralreid)e ,  jeboc^  nie  in 
einer  i^rem  2Verbraud)e  genügenben  SJlenge  gefunben.  (Einesteils  ouf  biefem 
natürlichen  53orfommen,  fobann  aber  and)  auf  bem  meiteren  Umftanbe  beruht 
bie  33ejeichnung  ber  l)ier  in  9iebe  ftehenben  fünftli^en  garben  alS  „SJiinerat* 
färben",  ba^,  wenn  and)  nid)t  bie  garbe  felbft,  bod)  einer  ober  mehrere  ihrer 
33eftanbteUe  im  3)Uneratreid)e  oorfommt,  nnb  ba§  ber  ^auptbeftanbteil  aller 
fünftlidjen  OJiineratfarben  gewöhnlich  ein  SSJietall,  ein  SRetatlojchb  ober  eine 
anbere  SJietaKoerbinbung  ift,  bie  anS  SJiineraüen  gewonnen  wirb. 

®aS  wefentUd)e  ?Dierfmat  ber  fünftü^en  9Jiineratfarben  im  engeren 
äßortfinne  befteht  jum  Unterfchiebe  oon  ben  burd)  med)anifd)e  ^Verarbeitung  ge* 
wonnenen  natürlid)en  fIRineratfarben  ober  (Erbfarben  aber  barin,  ba§  bie 
(DarfteUung  ber  fünftlidjen  SRineralfarben  fid)  ftetS  auf  einen 
djemifdjen  ^Vorgang  grünbet.  kluger  wenigen  gdaen,  wie  bei  einigen 
^rten  ber  S31eiwei§fabrif ation ,  ber  3infwei^barftellung ,  ber  gabrifation  beS 
Ultramarins,  beS  3innoberS,  beruhen  biefe  djemifdjen  ^Vorgänge  im  altgemeinen 
auf  ber  Silbung  oon  gefärbten  ober  fidj  färbenben  iRieberfchlägen,  wel^e 
jwei  ober  mehrere  glüffigfeiten  miteinanber  hertorbringen.  ©iefe  glüffigfeiten 
finb  meiftenS  Stuflöfungen  oon  ©aljen,  befteljenb  auS  einem  SRetadoyhbe 
nnb  einer  ©äure,  ober  andj  Oon  ©oljen  nnb  einer  feften  ©äure,  wie  j.  33. 
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arfemge  ©äure,  in  2Baffer;  anberenfallg  fönnen  jene  glüffigfeiten  and)  lebigticf) 
ou8  (Säuren  befielen,  bie  nur  in  flüffiger  ©eftalt  im  ^anbel  öorfommen  unb 
fo  jur  53erwenbnng  gelangen, 

®ie  §erftet(ung  fotdjer  giüffigfeiten ,  mett^e  bie  anjumenbenben  ©alje  in 
iBaffer  getöft  entfialten,  ift  eine  djemifd^e  ajianipniation ,  bie  faft  immer  unb 
bei  feber  garbe  angeraenbet  mirb.  ©omo^t  bie  2)tanipuIation ,  mie  ben  33or* 
gang  nennt  man  ^luflöfung.  3umeilen  ^at  bie  5tnflöfung  and)  nur  ben 
3roed,  bie  in  SBaffer  lögUc^en  ©toffe  aitS  einer  l^arbe  ober  einem  auf  g^arbe 
^u  üerarbeitenben  ‘jfJrobnfte  megjufdjaffen. 

2Benn  fid)  burd)  Sufanimenbringen  ber  f^tüffigfeiten  neben  bem  9^ieber= 
f^Iage,  ber  bie  f^arbe  bireft  gibt,  in  ber  ^lüffigfeit  neue  djemifd^e  33erbinbungen 
ober  anbere  ©atje  bitben,  mie  bag  meifteng  ber  f^ad  ift,  fo  fönnen  biefe  ©atje 
leidet  ober  fermer  löglidf)  fein.  3n  te^terem  f^ade  fann  bei  unjureid)enber 
Saffermenge  ein  Seit  beg  ©afjeg  jiigteid)  mit  ber  garbe  niebergefd)tagen 
merben  unb  biefelbe  atg  ein  frember,  nid)t  baju  geijöriger  öeftanbteit  in  i^rer 
urfpriingad)en  reinen  33efc^affen§eit  beeinträdjtigen.  f^n  aden  fanden  fe^t  fic^ 
ber  9^ieberfd)Iog  in  me^r  ober  minber  furjer  ßeit  in  ber  gtüffigfeit  jii  33oben. 
dJtan  nennt  bieg  bag  ^bfe^en  begfetben.  S)ie  f^tüffigfeit  fann  burd)  3lb^ 
gieren,  2lbjaf)fen,  2lbjie§en  mit  $eber  ober  ^ran  oon  bem  dtieber- 
fd)Iag  feboc^  nur  jum  Seit  getrennt  merben,  mä^renb  in  bem  nic^t  abtrennbaren 
anberen  Seite  ber  gtüffigfeit  ber  9^ieberfd)tag  je  nad)  feinem  fpejififdien  ®e= 
mid)te  unb  3tggregatjuftanbe  met)r  ober  meniger  fd)mebenb  jurüdbteibt.  Bugteid) 
bteiben  aber  bie  in  ber  f^tüffigfeit  getüften  ©atje,  unb  jmar  an^er  ben  fd)on 
ermähnten  fdjmer  tögtid)en  and)  leichter  tögtid)e,  häufig  berart  ^artnädig  an  bem 
i)tieberfd)tage  haften,  ba^  berfetbe,  menn  man  i^n  o^ne  meitereg  trodnete,  infolge 
feineg  ©e^altg  on  ©atj  bag  te^tere  botb  atg  33efd)tag  augmittern  taffen  unb 
^ierburd)  ebenfo  in  feiner  f^ärbung  oerfd)ted)tert  merben,  mie  im  adgemeinen 
^rt  unb  nnbraud^bar  mürbe. 

Um  nun  fotd^e  bem  D^ieberfc^tage  ant)ängenbe  ©atje  ju  entfernen,  mirb 
ber  dtieberfd)tag  aufg  neue  mit  fo  oiet  Soffer,  atg  bie  ©efö^e  ju  faffen  oer* 
mögen,  aufgeru^rt,  nad)  bem  abermaligen  Slbfe^en  beg  5ttieberfd)tageg  in  ber 
9iut)e  bie  f^tüffigfeit  mieber  abgetaffen,  unb  biefeg  S5erfa^ren  fo  oft  miebert)ott, 
big  ber  obige  Bmed  nad^  ätto^gobe  ber  (Srfat)rung  erreicht  ift.  S)iefe  iöe^anb^- 
tiing  mit  Soffer  nennt  man  furjmeg  bag  lugmafc^en  ber  f^arben.  ©etten 
mirb  baju  marmeg  ober  gar  fod)enbeg  Soffer,  ober  eine  onbere  gtüffigfeit  olg 
Soffer  angemenbet. 

S)ie  gemonnenen  9iieberfd)täge,  metc^e  bie  t^arben  bitben,  ^aben  einen 
mefenttid)  Oerfc^iebenen  Stggregatjuftanb ,  feigen  ba^er  bei  i^rer  äRani)3utierung 
ein  abmeidf)enbeg  35er§atten  unb  erforbern  eine  entfprec^enb  oerfd^iebene  33e= 
^anbtung.  ©ie  finb  fe^r  fd)mer  unb  friftadinifd) ;  fo  fe^en  fie  fic|  berart  feft 
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ah,  ba^  fic  einen  fteifen  S^eig  bilben,  ber  fogleid)  auf  Slrodenbretter  gelegt  unb 
auf  biefen,  o^ne  auSeinanber  ju  laufen,  getrodnet  UDerbeu  fann. 

Rubere  ^Jiieberfdjlöge  finb  fe^r  Ooluuiinög.  ©ie  fönncn  nic^t  auberö  al^ 
burd)  ^’iiti^tttion  üom  Sßaffer  fotoeit  befreit  n3erbeu,  ba^  fie  einen  ntet)r  ober 
minber  biden,  fteifen  33rei  barfteden.  ©er  Ie|tere  fönnte  jujar  nun  unmittelbar 
auf  bie  Xrodenbretter  gebrad)t  merben-,  ba  er  aber  in  biefem  ßuftfittbe  immer 
noc^  60  big  75  ‘’fjroj.  Söaffer  ent'^ält,  bag  nid)t  meiter  freimillig  abläuft  unb 
für  bag  2;rodnen  eine  ju  lange  beanfprud)en  mürbe,  fo  untermirft  man 
foId)e  üoluminöfe  f^arbennieberfc^Iüge  oor  bem  SCrodnen  nod)  bem  ^ugf3reffen 
in  Seinen,  buri^  mel^eg  bag  SBaffer  bringt,  roä^renb  bie  f^arbe  ^nrüdbleibt. 
^ugleid)  mirb  burd)  biefeg  '^ßreffen  ermöglid)t,  bie  ^arbe  in  öierfantige  ober 
anberg  geftaltete  regelmäßige  ©tüde  ju  formen,  inbem  man  fie  aug  ben  ^reß’ 
tüdjern  in  ber  gemünfcßten  f^orm  augfd)neibet  unb  ßierauf  erft  bie  ©tüde  auf 
33rettern  trodnet. 

53iele  f^orben,  bie  im  §anbel  alg  Sleig  (en  päte)  üorfommen  unb  in  biefer 
gorm  an  Slabeten*  unb  'jpafjierfabrifen  abgegeben  merben,  untermirft  man  eben# 
fadg  juoor  ber  ^reffung,  bamit  ber  Seig  recßt  fteif  mirb  unb  nid)t  jn  maffer# 
I)altig  ift. 

®ie  beim  'ißreffen  im  allgemeinen  anjumenbenben  5!Jlanipulationen  merben 
fpäter  nod)  bef(^rieben  merben. 

!Da  bag  SBaffer  fornoßl  bet  ber  3luflöfung  ber  ©alje  alg  beim  5lugmafcßcn 
unb  ^ur  S3ilbnng  ber  9^ieberfd)läge  in  großen  Quantitäten  i)erbraud)t  mirb,  fo 
muß  bei  ber  Anlage  einer  f^abrd  mo^I  berüdfi^tigt  merben,  baß  Söaffer  in 
augreid)enber  SRenge  oorßanben  ift.  3fe  reiner ,  befto  beffer  ift  bag  SBaffer. 
@in  ni^t  burcß  lehmige  ober  tonige  Steile  getrübteg  glnßmaffer  ift  red)t  gut 
anmenbbar-,  ebenfo  bag  Söaffer  ber  Sanbfeen,  melt^eg  gembßnli^  flar  ift,  autß 
Srunnenmaffer  aug  33runnen  in  fanbigem  ©eftein.  ^ber  alleg  SBaffer,  meld)eg 
beim  ©tel)en  9^ieberfd)läge  oonSRober  ober  @ifenopl)ben  gibt,  ift  in  ben  meiften 
gäHen  untauglicß,  ba  eg  ben  gai^ben  bie  Steinzeit  and)  bann  benimmt,  menn 
fene  fremben  ©toffe  feine  d)emif^e  Söirfung  aitgüben. 

^alf^altigeg  unb  gipgßaltigeg  SÖaffer  läßt  fid)  jmar  nod)  oermenben,  gibt 
aber  oft  ^Trübungen  beim  5lnflöfen  ber  ©alje,  meld)e  reineg  2Baffer  nid)t  !^er# 
oorbringt,  bo^  ift  ber  Einfluß  eineg  foldjen  SBafferg  gering  unb  bemirft  feine 
S3eränberung  ber  9^ieberfd)läge  ober  f^arben. 

Qeftillierteg  Sßaffer  mirb  bei  ber  Qarftedung  ber  Sliineralfarben  nicßt 
angemenbet.  ^ann  man  ©d)nee#  unb  Stegenmaffer  non  ben  Qäc^ern  auf# 
f ammein,  fo  fönnte  biefeg,  na^bem  man  eg  buri^  Seinen  filtriert  f)at,  ftatt 
beftiltierten  ober  anberen  reinen  SBafferg  ba,  mo  nur  fleine  Quantitäten  in 
f^rage  fommen,  gebraud)t  merben,  mie  eg  bei  einigen  ber  empfinblid)en  Sadfarben 
ber  f^aH  ift,  bei  bereu  ^Bereitung  man  fonft  beftillierteg  äöaffer  nötig  l^ätte. 
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SSon  ber  Wuflöjung. 


®teje  aHgemeinen  Angaben  über  bte  ^eniifd)en  QJiampuIationen  bet  ber 
^arbenbereitung  feien  bur^  nadjfte^enbe  augfiü^rltt^e  (Erläuterungen  ergänzt. 


1.  53on  ber  5luflöfung. 

3)iefelbe  fann  gefc^eijen  im  f leinen,  im  großen,  fall  ober  mann. 

2ßenn  ein  {)ier  in  ^rage  fommenber  Äöri3er  ober  eine  33erbinbung,  bie 
geroö^nlid)  ein  metallifc^eg  ©alj  ju  fein  pflegt,  fid^  in  faltem  unb  marmem 
SBaffer  ungefähr  in  gleich  großer  SÜRenge  löft,  fo  erfolgt  boc^  bie  ^öfung  fdjneßer, 
menn  baju  marmeS  Gaffer  genommen,  ober  baS  Saffer  mit  bem  jn  löfenben 
Körper  ermannt  mirb.  üDer  Körper  löft  fic^  ferner  um  fo  rafd)er,  fe  feiner  er 
^erteilt  ift,  ober  fe  fteiner  bie  ©tüde  finb,  in  benen  er  angemenbet  mirb,  unb  je 
met)r  ber  Körper  in  bem  SBaffer  bemegt  mirb,  racil  burd)  biefe  33ebingungen 
feine  33erü^runggf[äd)en  mit  bem  22ßaffer  gleic^fam  oeroielfadjt  merben.  (Ebenfo 
löft  er  fic^  leidjter  in  einer  größeren  SJtenge  SBaffer,  atö  in  einer  fleineren, 
menn  and)  bie  letztere  §inreid)t,  ben  Körper  aufjulöfen  ober  in  fi^  aufjunet)men. 

(Die  SJienge  eineg  ^örperg,  meld)e  bag  SBaffer  in  Söfung  auf^unei)men 
oermag,  Oariiert  meifteng  je  na^  ber  Semperotur  beg  SBafferg,  ift  aber  für  eine 
beftimmte  Demperatnr  beg  letzteren  eine  ganj  fonftante.  (Enthält  bag  Söaffer 
oon  einer  beftimmten  Temperatur  fo  oiet  ton  einem  Körper  aufgeloft,  atg  eg 
bei  biefer  Temperatur  überhaupt  aufjutöfen  termog,  fo  nennt  man  biefe  2luf= 
töfung  eine  gefättigte.  Soft  fid)  ton  bem  feften  Körper  in  §ei^em  2Baffer 
me^r  atg  in  fattem,  fo  ift  eine  falt  gefättigte  Söfung  in  I)ö^erer  Temperatur 
ni^t  met)r  gefättigt,  fonbern  fann  nod)  mel)r  ton  jenem  Körper  aufnepmen. 
Sßirb  umgefef)rt  eine  bei  t)ö§erer  Temperatur  gefättigte  Söfung  mieber  fälter, 
fo  f(^eibet  fic^  bag  3lufgelöfte  jum  Teil  mieber  oug.  3!n  ben  meiften  f^äüen 
ift  bag  ^uggefc^iebene  friftadinifd) ,  b.  I).  bie  f^Iüffigfeit  fä^t  einen  Teil  beg 
(Selöften  augfriftallifieren.  ©ollen  baber  Sluftöfungen  ft^neU  bemerfftettigt 
merben,  fo  benu^t  man  ju  i^rer  33efc^Ieunigung  bie  Sföärme;  man  termenbet 
ferner  ben  Körper  in  jerfteinerter  gönn  unb  rü^rt  bie  glüffigfeit  um.  Damit 
aber  ber  in  ber  SBärme  aufgeföfte  Körper  and)  nad)  bem  (Erfaften  ber  glüffig» 
feit  nod)  gelöft  bleibt,  termenbet  man  entmeber  ton  tornberein  bie  f)ietjn  er* 
forberücbe  größere  9Jienge  SBaffer,  ober  aber  man  fe^t  biefeg  SBaffer  ber  marm 
gefättigten  Söfung  nacbträglid)  ^u,  e^e  bag  (Erfaften  unb  bie  teifmeife  ^ug* 
fc^eibung  eineg  Teifeg  beg  (Seföften  erfolgen  fann. 

gm  ff  einen  fönnen  obige  Operationen  terfitd)gmeife  auggefübrt  merben 
teifg  in  ^ed)ergfäfern,  bie  man  be^ufg  (Srmärmung  ber  gfüffigfeit  auf  ein 
©anbbab  ftefft,  teifg  autb  in  ^orjeffanfd)afen,  in  ffeinen  ^effeft^en  ober 
'j)3fännd)en  ton  Tupfer,  terjinntem  Tupfer  ober,  fofern  eg  bie  tJtatur  beg  ^u 
föfenben  ^örperg  geftattet,  and)  ton  @ifen. 
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Sßon  t)er  ^uflöjung. 

3m  großen  benutzt  man  für  falte  luflöfungen  ^öljerne  ©tänber, 
Äufen  ober  ©ebinbe  non  §olj,  in  meldjen  man  ben  feften  Körper  mit  äöaffer 
unter  öfterem  Umrü^ren  fte^en  lä^t.  ®a  bie«  aber  jeitraubenb  ift,  ^lai^  unb 
©efä^e  unnötig  lange  in  ^Infprucl)  nimmt,  fo  jiel]t  man  eg  toor,  bie  31uflöfung 
^ei^  mit  menig  SBaffer  ju  beroerfftelligen ,  unb  fie  bann  in  me^r  äöaffer  ju 
gieren,  fo  jujar,  ba^  bie  Söfung  lange  nid)t  gefättigt,  fonbern  mit  Sßaffer  niel- 
fad)  nerbiinnt  ift. 

3ur  l)ei^en  ?luflöfung  im  großen  benul^t  man  eiferne,  meifteng  feboc^ 
fupferne  unb  nerjinnte,  ober  ^effel  non  feltener  non  331ei,  bie  mit 

einer  gemö^nliö^en  ^eijeinri^tung  für  bag  am  Orte  jngänglid)e  33rennmaterial 
eingerid)tet  finb.  Sßenn  bie  Äeffel  flein  finb,  fo  fönnen  fie  jum  iJlug^eben  ein* 
geratet  unb  bann  unmittelbar  au  beu  Ort  getragen  merben,  mo  i^r  3n^alt  ge* 
braud)t  merben  foll.  (äg  ift  jmedmä^ig  ober  boc^  bequem,  nou  fold)en  Ueffeln 
mehrere  norrätig  ju  l^aben.  ©iub  bie  ^effel  ober  fel)r  gro^,  fo  muffen  fie  mit 
miaPraneu  nerfe^en  fein,  um  bie  f^lüffigfeit  in  Simer  ober  anbeve  ©efö^e 
nad)  unb  uad)  abjie^en  unb  fo  an  bie  geeignete  ©teüe  trongportieren  ju  fönnen. 
(Srlaubt  eg  bie  Sofalitöt,  fo  mauert  mon  biefe  Äeffel  fo  ^od)  ein,  ba^  mau 
unter  bem  Ärau  eine  Spinne  anlegeu  fann,  mitteig  meld)er  bie  abjujiel)enbe 
glüffigfeit  gleid)  an  ben  Ort  it)rer  meitereu  33enu^ung  geleitet  merben  fann. 

Sei  Sereituug  geföttigter  ober  fonjentrierter  Söfungen,  fomie  bei  51uf* 
löfung  nou  au  fid)  fd)mer  löglid)en  Körpern  ift  ein  beftänbigeg  Umrü^ren  jur 
Sefdjleunigung  ber  ^uflöfung  erforberlid).  Oag  Umrü^ren  ift  and)  in  mondjeu 
f^ällen  begl)alb  unerlä^lid),  meil  fid)  fonft  ber  aufjulöfenbe  Körper  leicht  am 
Soben  beg  Äeffelg  feftfe^t  —  „anbrennt"  —  unb  bann  nod)  fd)merer  aufjulöfeu 
ift.  Oiefeg  Einbrennen  unb  f^eftfel^eu  einer  .Trufte  fann  au^erbem  bag  3^^* 
fpringen  eiferner,  Onrd)brenneu  fupferner,  ©djmeljen  unb  Ourd)* 
löd)ern  jinnerner  ober  bleierner  ^effel  neraulaffeu.  Eluflöfung 

fold)er  Körper,  bie  fermer  löglid)  finb  unb  gern  ju  Soben  ge^en,  finb  überhaupt 
^effel  mit  ElblaPron  uid)t  jmedmä^ig.  3n  ber  S^ö^re  beg  ^rnng  feljt  fi^ 
gern  fo  niel  non  bem  feften  Körper  ab,  ba^  fie  nerftopft  mirb,  unb  mau  mn^ 
bonn  bod)  jum  Elugfd)öpfen  feine  nehmen,  flöfungen  fd)bpft 

man  mit  eifernen  ober  fupferneu,  mit  ©tielen  nerfef)enen  ©d)öpfgefä^eu, 
©d)opfen,  aug,  ba  in  ^ei^eu  f^lüffigfeiten  bie  §eber  nid)t  ^ieljen,  inbem  fie  fid) 
mit  SBafferbampf  anfülleu  unb  baburd)  unmirffam  merben. 

Oag  ?Oiaterial  beg  für  bie  Eluftöfung  ju  benn^enben  Äeffelg  richtet  fid) 
nod)  ber  d)emifd)en  Sefd)affen^eit  beg  ju  löfenben  ^?örperg.  ©o  barf  Tupfer* 
oitriol  nid)t  in  eifernen  Ueffeln  gelöft  merben,  meil  barong  Tupfer  geföttt  unb 
ftatt  beffeu  bag  @ifen  beg  Äeffelg  gelöft  mirb;  ebenfo  nid)t  Ellaun,  menn  berfelbe 
eifenfrei  bleiben  foll,  benu  beim  ^od)en  löft  bie  alaunl)alttge  glüffigfeit  bag 
eifen  fe^r  rafd),  fogar  unter  SBafferftoffgagentmidelnng.  Eöenn  baber  in  ben 


5ig.  1. 


®  SSon  ber  5luflöfuttg. 

33orfcf)riften  für  ^Bereitung  ber  Farben  Äeffel  öoti  einem  beftimmten  ajietoa 
tocrgefcfirieben  finb,  fo  ^ot  bo8  immer  eine  ä^nlirfje  Urfdc^e,  unb  mon  miü  einen 
Ubelftnnb  öermeiben,  ber  bei  Slnmenbnng  anberer  SWetaffe  eintreten  mürbe. 

3n  i^arbenfabrifen,  meti^e  i^re  me(^anifc^en  Slrbeiten  burcf)  ®ampfJraft 
bemerffteEigen,  fönnen  an  ©teEe  ber  öorgefcf)riebenen  ^effel  fieinere  ober  größere, 
mtt  !Dam^f  ^eijenbe,  ^öljerne  ^nfen  ^ur '^buflofung  benu^t  merben.  yjlan 
Iä§t  in  biefe  ^nfen,  mel^e  bag  SBaffer  unb  ben  ju  löfenben  feften  Körper  ent* 
i)aiten,  ein  ©ampfro^r  oon  S3Iei  ober  Tupfer  unb  Oon  3  bis  4  cm  SJö^ren- 
bur(^fd]uitt  am  ©oben  beS  ©efö^eS  anSmünben  unb  burc^  baSfelbe  fo  lange 

®ampf  einftrömen,  bis  bie  Sbuf* 
löfung  erreicht  ift.  ®a  hierbei 
bie  glüffigfeit  burc^  33erbid§tung 
üon  SBafferbampf  an  Volumen 
•Sunimmt,  fo  barf  man  baS  ©efä^ 
anfangs  nie  ganj  anfüEen,  mei( 
eS  fonft  baib  überlaufen  mürbe, 
ober  boc^  bor  ber  böEig  bemerf* 
fteEigten  2luflöfung  teilmeife  ent= 
leert  merben  mü^te.  92ur  in  bem 
glatte,  menn  tägtid^  niete  unb 
größere  Duantitöten  oon  3tuf* 
löfnngeu  gemacht  merben  müffen, 
Iof)nt  fid)  bie  Einlage  eines  be* 
fonberen  ©ampffeffetS  lebiglid) 
für  biefe  Stuftöfungen, 

2ÖO  aber  bie  g^abrifation 
nid)t  ununterbrod)en  fortgef)t  unb 
ba^er  nid)t  geftattet,  aEen  burd) 
baS  Stn^ei^en  beS  ©ampffeffelS 
probujierten  ®ampf  ooEftänbig  anSjunuljen,  ba  märe  eS  ein  25ertuft,  einen 
©ampffeffet  für  ben  in  Diebe  fteljenben  ^med  ber  Dluftöfung  anjn^eijen  unb 
nac^  furjer  3eit,  bieEeic^t  fd)on  na^  einigen  ©tunben,  mieber  erfalten  ju  taffen. 
3u  biefem  ^aEe  ift  bat)er  jnr  Dtuftöfung  bie  Dtnmenbnng  mehrerer  ber  oben 
ermähnten,  bireft  jn  ^eijenben  Reffet  borteit^after  unb  bequemer. 

eine  für  bie  Dtuftöfung  fe^r  geeignete  SSorridjtung  mirb  bon  SBerner  u. 
D3fteiberer,  eannftatt,  gebaut.  33on  ber  Dtnmenbung  beS  Kampfes  mirb 
hierbei  Dtbftanb  genommen,  meit  biete  SJiateriatien ,  33.  c^romfaureS  ^ati, 

33teijuder  ufm.,  feine  323ärme  bertragen.  !Die  ^onftruftion  ber  35orrid)tung  ift 
aus  ber  gig.  1  erfid]ttid).  3)aS  ju  töfenbe  DJiateriat  mirb  famt  ber  gtüffigfeit 
mittetS  eines  SlangentiatrabeS  in  beffen  TOte  angefaugt  unb  feittid)  mit  be* 
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58üi!  bet  9lieberfct)Iagung. 

beutenber  ©eroalt  ^erauggefdjleubert.  3nbem  ba8  9Jiatertal  baS  önneve  be8 
3:angenttalrabeg  burd)Iäuft,  an  ber  äöanb  be8  eiförmig  geftalteten  StrogeS 
emporfteigt  unb  in  ber  ?ld)fe  beö  SrogeS  bem  2^angentialrabe  mieber  juftrömt, 
mirb  eS  t)ielfad)er  33ett)egnnggänberung ,  atfo  einer  fei)r  energifd)en  2Bir!ung 
auggefef^t. 

SBenn  bie  ^nflöfungen  ber  fefte«  Körper  ^ergefteüt  finb,  melcf)e  man 
bann  rao^l  and)  oft  Saugen  nennt,  33.  ftatt  33itrioUöfung  33itrioIlauge ,  fo 
finb  fie  t)äufig  trübe,  entmeber  meit  bag  ©elöfte  med)anifd)  t)ineinge!ommene 
Unreinigfeiten  enthielt,  ober  and)  baö  äBaffer  33eftanbteile,  j.  33.  @ipg,  bie  eine 
^Trübung  ^erüorbringen ,  ober  roeil  beibeg  ju  gteid)er  ßeit  ftattfinbet.  33ei  ber 
gabrifation  Don  fdjönen  feurigen  f^arben  ift  e8  nun  ober  unertöpic^e  33e* 
bingung,  ba^  feine  Unreinigfeiten  mit  in  bie  fnieberfd)fäge  einge^en,  mefd)e 
iljnen  fonft  bie  @d)ön^eit  benehmen.  2)a^er  mu§  man  bie  Söfungen  oor  i^rer 
3lnmenbung  baoon  befreien.  3)ag  f^iltrieren  ift  im  großen  meifteng  nid)t  aug= 
fü^rbor,  erforbert  ju  nief  ßeit  unb  ^lalj.  äJian  erreidjt  benfefben  Bmed  aber 
and)  burd]  einfac^eg  31  b feigen! affen  ber  Söfungen  in  ber  fRulje,  mefdieg  bei 
mand)en  gfüffigfeiten  nur  einige  ©tunben  er^eifd^t,  bei  anberen  über  3^ad)t  er* 
folgt.  9Ran  füllt  bie  Söfungen  ju  biefem  33e^ufe  gemö^nlid)  in  Heinere  ^öljerne 
©efö^e,  toelc^e  gemö^nlid),  unb  oft  ift  bag  burd)aug  notmenbig,  über  bie  ^rä* 
jipitierftönber,  in  benen  bie  3tnflöfung  einen  5Rieberfd)lag  geben  foH,  berort 
angeorbnet  merben,  ba^  i^r  ön^alt  burd)  einen  ^a^n  ober  in  bie 

©tauber  abgeloffen  merben  fann.  ®iefer  §a^n  mu^  in  geringer  $ö^e  über 
bem  33oben  beg  ©efö^eg  eingefe^t  fein,  bamit  nur  bie  reine  Sbfnng  obflie^t,  bag 
Unreine  mit  menig  glüffigfeit  aber  jurüdbleibt.  ©c^on  aug  bem  oben  ©efagten 
gel)t  ^eroor,  ba^  bie  3[uflöfung  beg  feften  ^örperg  mit  fo  oiel  SBaffer  bemirft 
fein  muB,  um  bag  ©elöfte  and)  beim  (Srfalten  ber  f^tüffigfeit  gelöft  ju  erl)alten, 
ober  eg  mu^  in  ben  mfe^gefd^en  menigfteng  nod)  bag  f)ierju  nötige  Soffer 
Ijinjugefe^t  merben.  ®ie  unreine  in  ben  Slbfaijgefö^en  jurlidbleibenbe  Söfung 
fammelt  man,  filtriert  fie  befonberg  unb  feljt  fie  jeitmeife  onberen  Söfungen 
berfelben  Körper  ju. 

Qm  fleinen  fann  man  jur  Klärung  ber  Söfungen  ben  analogen  Seg 
einfd)lagen,  ober  bie  Söfung  unter  31nmenbung  eineg  @lagtrid)terg  burd)  mei^eg 
giltrierpapier  ober  and)  mitteig  Seintuc^filter  filtrieren,  meil  ^ier  bie  31rbeit 
t)erfnd)gmeife  o^ne  fRü(ffid)t  auf  Seit  unb  Soften  gefdjie^t. 

2.  3Son  ber  fRieberfd)lagung  ober  “ipräjipitation. 

Senn  bie  Söfungen  auf  eine  ber  oben  ongegebenen  Seifen  geflört  finb, 
fo  merben  fie  jufammengelaffen  ober  gemifc^t,  unb  jmar  am  Ijöufigften,  inbem 
mon  bag  ju  il)rer  3tnfnal)me  beftimmte  ^röjipitiergefö^  erft  fo  meit  mit  Soffer 
anfüllt,  ba^  nod)  bem  ^injufügen  ber  luflöfungen  bag  ®efä§  burd)  bie  glüffig* 
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3Son  ber  ^iieberfc^Iagung. 


feiten  inggefamt  bis  auf  einige  3ütt  unter  ben  oberen  9fanb  ongefüllt  loirb. 
©oÜ  ber  9^Jieberfd)tag  friftaüinifc^  toerben,  fo  unterläßt  man  nac^  bem  ßu* 
fammenlaufen  ber  gtüffigfeiten  ein  öfteres  Umrü^ren;  fotl  aber  ber  ^iieber* 
fd^Iag  nid^t  friftattinif^  unb  frfjmer,  fonbcrn  leicht  unb  ooIuminöS  loerben,  fo 
rü^rt  man  roäfirenb  beS  ßufammenlaufenS  beftänbig  um,  unb  fä^rt  au^ 
ffjäter  no4  je  länger,  befto  jmecfentfprec^enber,  mit  bem  Umrüljren  ber  g^tüffig* 
feiten  fort. 

3;m  fleinen  fann  baS  ßufammengie^en  auS  jraei  fleineren  ©fäfern  in 
ein  britteS  größeres  ®IaS,  ober  auS  jwei  fleineren  ^oljgefä^en,  (äimern,  in  ein 
britteS  größeres  ^otjgefä§  erfolgen,  mobei  man  megen  beS  Umrü^renS  mie  oben 
ju  oerfa^ren  ^at. 

Sm  großen  oermenbet  man  ftetS  ^öl3erne,  gro^e Sotti^e  oon  2  bis  2,50m 
®urct)meffer  bei  1,40  bis  1,50m  |)ö^e,  melcffe  mit  eifernen  Steifen  gebunben 


gig.  2.  f^ttb.  SBenn  m an  beS  ^laijeS 

loegen  bie  «Stänber,  in  benen 
man  bie  f^Iüffigfeiten  üorf)er 
fiären  lä§t,  ni^t  neben 
bie  ^räjipitiergefä^e  auf 
befonbere  ©eftelte  placieren 
fann,  fo  legt  man  auf 
bie  ''^rägipitierftänber  jmei 
©tücfe  ftarfer,  oierfantiger, 
^öljerner,  fleiner  33alfen, 
auf  melc^e  man  fene  51b* 
flärungSftönber  fe<jt,  mie 
f^ig.  2  angibt,  meldje  bie 
ganje  'iPräjipitieranftalt 
barftellt. 

Ä  ^räjipitierfianb. 
j55  5lbfIärungSftänber 
auf  ben  S^rägern  cc;  aaa  Raffen  an  ben  ®efä^en,  um  bie  ^lüffigfeiten 
abjulaffen.  2)er  '^räjipitierftanb  unb  bie  gan^e  53orrid)tung  mu^  fo  ftel}en, 
ba^  man  jum  llmrü^ren  'ipial^  ^at  unb  laufenbeS  22Baffer  jugeleitet  merben 
fann;  enbli(^  mu^  fie  auc^  auf  einem  (Serüfte  ftefien,  fo  ba&  man  auS  bem 
unterften  ober  ^rane  beS  ‘jpräjipitierftonbeS  ben  ganzen  Bn^alt  in 

untergefe^te  @imer  ober  anbere  fleinere  @efä^e  ablaffen  ober  abjapfen  fann. 

Bum  Umrül)ren  bebient  man  fic^  l^öljerner  Brüden  (f^ig.  3),  mit  melden 
man  ©tö^e  in  bie  glüffigfeit  unb  §ube  naef)  oben  oolljielit,  um  baS  ©anje 
möglid^ft  genou  bnrd^einanber  ju  mifdjen,  maS  ni^t  fo  gefd^minb  erfolgt,  mie 
man  glauben  möchte;  benn  man  bemerft  oft  bei  53ilbung  ber  95ieberfc^läge,  ba§ 
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58om  ?lu§tt)ai^en  ber  9tieberjd)läge. 

bte  glüffigfeit  atifattgö  unb  inä^renb  einer  geraumen  "^eriobe  fteHenroeife  ein 
ganj  anbereg  ?lu«je^en  l)at,  al8  fpäter  nad)  längerem  UmriU)ren. 

2Benn  bie  'jpräjipitation  anggefü^rt  ift  nnb  ber  9^ieberfd)Iag  eine  roeitere 
Se^anblung  nic^t  erfahren  foH,  fo  iä^t  man  i^n  nad)  gel)örigem  Umrü^ren  in 
ber  giüf[igfeit  in  9^u^e.  (Sr  je^t  fid)  bann  je  nad)  feiner  33efc^affen§eit,  mie 
oben  ermä^t,  früher  ober  fpäter  in  bem  ‘^räjipitiergefä^e  ju  33oben.  33ei 
mand)en  9^ieberfd)iägen  bauert  bieö  nur  einige  ©tunben,  bei  anberen  mehrere 
läge.  SBenn  biefeö  ^Ibfeljen,  raobei  man  natürtid)  baö  ®anje  in  9^u^e  taffen 
mu§,  erfolgt  ift,  fo  jie^t  man  bie  bon  oben  nad)  unten  ab, 

m-  3. 


b.  man  öffnet  erft  ben  oberen  B^ipfen,  menn  bie  f^tüffigfeit  big  ba^in  aug* 
gelaufen  ift,  ben  nöc^ften  nac^  unten,  unb  fä^rt  bamit  fo  lange  fort,  atg  eg 
onge^t,  ot)ne  ba|  9^ieberfd)tag  mit  folgt,  ©inb  bie  f^atben  t)ell,  mie  (Sf)rom* 
gelb,  ober  mei^,  fo  erfd)eint  bie  f^tüffigfeit  über  bem  9lieberf^tage  burd)fid)tig, 
unb  man  fann  bie  ©renje  jmifdjen  beiben  beutüd)  erfennen,  atfo  öor^er  be* 
ftimmen,  mie  meit  bie  gtüffigfeit  fid)  ab3ie^en  tä^t,  o^ne  ba^  bie  f^arbe  mit 
fotgt.  ©inb  bie  9^ieberfd)täge  aber  bunfet,  3.  23.  btau,  fo  ift  bieg  nnmöglid). 
?Ct?an  mu§  in  (elfterem  f^atle  ben  t)orfid)tig  nnb  nur  3um  !Ieit 

3iet)en,  3ugteid)  ein  @efä^  oor  bie  2tugftupffnung  Ratten,  um  in  bemfetben  bie 
f^arbe  auf3ufangen,  menn  etma  ftatt  fetter  glUffigfeit  ber  2^ieberfd)tag  mitfolgt. 
®efd)iet)t  le^tereg  an  einer  unteren  Bttf^fenöffnung,  fo  barf  man  biefen 
nid)t  3ie^en,  benn  ber  9^ieberfd)tag  ^at  fid)  noc^  nid)t  fo  tief  abgefeimt,  fonbern 
ftet)t  nod)  über  biefem  B^Pf^^  ober  bod)  ebenfo  t)od)  ibie  berfetbe. 

3.  2Som  2tugmafd)en  ber  'iJiieberfc^täge. 

3n  ben  meiften  Ratten  erfolgt  bog  2tugmofc^en,  metd)eg  ben  fd)on  er' 
mät)nten  B'oed  ()at,  ferner  tögtid)e  ©al3e,  ober  über^oupt  bem  9^ieberfd)tage 
ant)ängenbe  ©at3e  3U  entfernen,  in  eben  benfetbcn  ©efö^en,  in  benen  ber  9^ieber* 
fd)tag  t)eröorgebrod)t  mürbe.  @g  gefd)iet)t  einfad)  fo,  bo^  man  bie  ©tänber, 
nadjbem  bie  erfte  f^tüffigfeit  abge3ogen  ift,  aufg  neue  mit  SBaffer  füüt  unb  ben 
'3iieberfd)tag  bamit  gut  bnrd)rü§rt.  SDiefeg  Umrü^ren  mu^  red)t  grünbtid)  ge* 
fd)e^en,  menn  bie  abpärierenben  ©al3e  fi^  bem  SBaffer  mitteilen  fotlen,  befonberg 
menn  fie  fermer  tögti^  finb.  hierauf  überläßt  mon  bie  f^tüffigfeit  mieber  ber 
S^iupe,  bamit  ber  ft?ieberfd)tag  fid)  mie  oorfjin  abfe^en  fönne,  mag  jeljt  oft  teid)ter 
unb  rofd)er  atg  früher  erfotgt,  meit  bag  fpe3ififd)e  @emid)t  ber  gtüffigfeit  ein 
geringereg  gemorben  ift.  9^ac^  bem  Stbfeijen  in  ber  9^upe  entfernt  man  bie 
f^tüfftgfeit  mie  oorpin  unb  miebert)ott  bonn  biefe  23ef)onbtung  mit  SBaffer  nod) 
einige  ?[Rate  fe  nod)  ^öebürfnig. 
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SSom  ^ütiieven. 


Söenn  man  bte  9^ieberfc^Iäge  non  norn^eretn  in  fe^r  OerbUnnten  Söfungen 
mad)t,  fo  ^at  man  ben  Vorteil,  weniger  oft  auSmafc^en  311  müffen,  weil  bann 
an  iinb  für  fid^  ner^ältniSmä^ig  weniger  ©alje  im  9Heberfd^lage  norljanben 
unb  wegjuft^affen  finb. 

jDur(^  einfache  5Bered)nung  lann  man  leid]t  finben,  wie  oiel  ©alje  einem 
iy?ieberf(^lage  bei  feber  Irt  unb  feber  folgenben  3lbwäfferung  not^  beigemengt 
fein  ober  i^m  ant)ängen  fönnen.  ©er  gefamte  3n^lt  be8  ^räjipitiergefä^eö 
non  1,50  m  §öl)e  bilbe  nad^  bewirkter  '^Präzipitation  eine  Slüffigfeitgfäule  non 
3.  23.  1,2  m  $ö^e,  unb  biefe  enthalte  x  ^ilo  ©alze.  9lad)  bem  erften  Hbfe^en 
unb  21b3iehen  bleibe  inögefamt  eine  f^lüffigfeitsfäule  non  3.  33.  0,30  m  zurnd,  fo 
finb  in  berfelben  nur  nod)  V4  ^  ^do  ©alje  enthalten.  33ringt  man  nun  wieber 
fo  niel  SBaffer  hinzu,  ba^  ba«  ©efamtnolum  beS  ©efä^inhalted  ebenfo.gro^ 
wirb,  wie  nor  bem  ^Ibzapfen  ber  erften  f^lüffigfeit,  unb  zieht  auf«  neue  big  auf 
0,30m,  alfo  big  zu  V4  beg  ©efamtinhaltg  ab,  fo  fiub  in  bem  leljteren  nur 

noch  (4  ^  4)  ~  Iß  ^  ©alze  norhauben.  9?ad)  SBieberholuug  beg 

Sluffuüeng  unb  21bzieheng  bleiben  nod)  x  ^ ,  nad)  obermaliger 

Söieberholung  beiber  Dnerationen  nur  ( 7^  x  -  )  =  -^oJÄilo  ©alze.  iöei 

\d4  4/  256 

bicfer  geringen  SD^enge  noch  norhonbener  ©olze  erfd)eint  ber  9^ieberfd)lag,  nach* 
bem  er  überbieg  feineg  SBaffergehalteg  big  auf  50  big  60  ‘^1-03.  entlebigt  ift, 
fo  gut  alg  nollftänbig  frei  non  ©alzen.  ©ag  33orhanbenfein  ber  le^teren  lö^t 
fid)  burd)  9?eagenzien  f onftatieren ,  3.  23.  fchwefelfaure  ©alze  burd)  Söfung  non 
(^hfnrbarpum,  weicheg  in  bem  lebten  2lbIaufwoffer  leine  erhebli^e  Srübung  mehr 
hernorrufen  borf.  ©inb  bie  ougzuwof^enben  ©alze  fd)Wer  löglid),  fo  fd)lie§t 
mon  auf  iljre  mehr  ober  weniger  noltftänbige  Entfernung  entweber  aug  ber 
angewenbeten  SJienge  non  Sffiaffer,  ober  ebenfoHg  burd)  bag  23erhalten  beg  2Bafd)* 
wofferg  gegen  2Jeagenzien. 

Eg  nerfteht  fid)  non  felbft,  ba^  man  im  fleinen  mit  ber  Entfernung  beg 
2Bafferg  non  ben  2?ieberfd)lägen  unb  beg  2öafchwafferg  ebenfo  ober  analog  ner- 
fahren  fonn,  nur  mit  bem  Unterfd)icbe ,  ba^  man  bie  ^lüffigfeit  burch  ^i)?eigiing 
ber  @efä^e  non  ben  9iieberfd)lägen  abflie^en  lö^t  ober  befantiert. 

4.  23om  f^iltrieren. 

©ag  filtrieren  mu^  jebegmol  erfolgen,  wenn  bie  9^ieberfchläge  nid)t  Iriftal» 
linifch  finb  unb  fid)  nicht  311  feften  SDiaffen,  zu  einem  fteifeu  23rei  mit  fo  ge* 
ringem  2BaffergehaIt  obfel^en,  ba^  berfelbe  nicht  augeinanber  läuft,  alfo  uumittel* 
bor  zum  Srodnen  auf  23retter  gelegt  werben  fann.  ©ag  filtrieren  ift  meifteng 
bie  fdhwierigfte  21rbeit  bei  ber  f nrbenfabrilotiou ,  namentlid)  bann,  wenn  bei 


iüom  filtrieren. 


11 


emtgerma^en  großem  betriebe,  jebo^  bet  befd]i'änfter  fUtriereinri^tung  unb 
0^äuitiItd]feit,  nerj^tebene  färben  abinec^felungSweife  in  ein  nnb  bemfetben  ?ofaIe 
nnter  ^nmenbung  ber  nöntlic{)en  filtertiorric^tnngen  l)ergeftellt  werben  miifjen. 
üDiefe  ©diwierigleiten  faden  aber  weg,  wenn  f arbenfabrifation  nnb  fUtration 
in  fo  großem  9}la^ftabe  betrieben  werben,  ba§  für  febe  färbe  eine  eigene, 
tjinlänglic^  gro^e  f  ilterpreffe  jnr  SSerfügung  fte^t.  ^Denn  ber  9?anni, 
wetdjen  bie  fitterfjreffen  im  S^ergtei^  mit  anberen  filtriert)orrid)tnngen  in 
^nfprnc^  nehmen,  ift  ein  nie!  geringerer  nnb  bie  5ln§fü§rnng  ber  filtration 
mittetS  biefer  Apparate  erforbert  eine  weit  fUrjere  3^^^* 

35on  ben  f  itterf)reffen  wirb  weiter  unten  bie  S^ebe  fein,  t)ier  nur  non 
fotd)en  f iltrationen ,  bie  allgemein  bei  mittelgroßen  f  abrifationen  gebräu(^lict) 
finb  nnb  bei  benen  bie  3lnwenbung  non  f  ilterpreffen  met)r  9^ad)tei(e  al§  35or» 
teile  bringen  würbe,  weil  bie  beim  febeSmaligen  Übergang  ju  einer  anberen 
färbe  erforberlicßc  ^Reinigung  biefer  “ipreffen  unb  bie  bamit  nerbunbene  9)lü^e 
nnb  ^rbeitönnterbred)ung  ben  anberweiten  fig.  4. 

23orteil  fener  “ißreffen  nöHig  neutralifieren 
würbe. 

9Jian  benu^t  jum  filtrieren  allgemein 
eine  fefte  bit^te  i^einwanb,  bereu  ©ewebe 
febod)  anbererfeitS  für  mand)e  färben,  23. 
für  bie  wolligen  9?iebcrfd)lcige  beö  (5ßrom= 
gelbg,  nid)t  jn  bid)t  fein  barf.  2!)lan 
fcßneibet  non  biefer  Seinwanb  qnabratif^e 
Sücßer  ab,  gewöljnlicß  non  66  big  70cm 
©eitenlänge.  2ln  allen  nier  ©eiten  läßt 
man  nun  in  ben  ©aum  ftarfe,  gut  gebrel)te 
^anffd)nüre  einnäljen,  bereu  febeg  ©nbe  nod)  25  big  30  cm  über  ben  ©anm 
l)inaugge^t  unb  bort  mit  einem  knoten  nerfeßen  wirb,  bamit  bie  ©tßnüre  fid) 
nid)t  anflöfen  unb  ^erfafern.  2ln  feber  ber  nier  ©den  beg  jlndjeg  erl)ätt  man 
auf  biefe  SBeife  jwei  ©cßnurenben.  3^^  febem  fo  t)ergerid)teten  f  iltriertud)e 
geßört  ferner  ein  fittrierral)men  ober  ^enalel.  9Jian  nerfertigt  le^tere  am 
jwedmäßigften  ang  nier  abge^obelten  Satten,  bie  etwa  8  big  9  cm  länger  finb 
alg  bie  ©eiten  ber  filtriertütßer.  ®iefe  Satten  werben  fo  jufammengefügt,  baß 
fie  einen  quabratifdjen  Sia^men  non  ber  ©röße  ber  filtriertüdjer  bilben,  über 
beffen  nier  Äreusunggfjunlte  bie  Satten  6  big  8  cm  l)ernorragen.  2lm  ^reujungg* 
:punfte  ift  in  febe  Satte  ein  ©inftßnitt  gemad]t,  fo  baß  febe  jur  §ätfte  in  bem 
©infdjnitte  ber  anberen  liegt. 

f  ig.  4  ftellt  einen  folgen  filtrierra!§men  ober  ^Xenafel  nor.  2lnf  biefe 
fRa^men  werben  bie  filtriertüdjer  mitteig  il)rer  ©d)nüre  berart  feftgefpannt, 
baß  febe  ©de  beg  quabratifdjen  5£ud)eg  eine  ©de  beg  9?a§meng  trifft,  wäljrenb 
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man  bie  @d)nüre  um  bad  Ijeruorrogenbe  ^reuj  bcd  9la§meng  fd)lingt  unb  ^ier 
feftfnüpft.  (Sin  ftorfed  '^lugfpannen  beg  STudjeg  ift  hierbei  beg!^aib  notmenbig, 
raeil  einerfeitg  fetbft  ein  fe^r  ftraram  gejpannteg  beim  Sluffütien  ber  jn 
[iltrierenben  SD^affe  einen  jur  '^lufna^me  ber  leisteten  ^inlängü^  tiefen  0acf 
bilbet,  anbererfeitg  aber  bur^  fd)Iaffe  ©pannung  be§  2;ud)eg  jener  ©ad  nid)t 
etma  »ergrö^ert,  fonbern  üermöge  feiner  fonrejieren  ^orm  tm  SSotnmen  Der* 
fieinert  roirb.  §at  man  nic^t  @elegenf)eit,  bie  Sü^er  nac^  bem  ^Infbinben 
mit  bem  S'ia^men  in  SBaffer  einjutau^en,  fo  mn§  bieg  Dor  bem  'Slnfbinben 
gefc^e^en. 

©0  f)ergeric^tet  ift  bag  einjelne  f^ilter  jum  ©ebraut^e  fertig. 
füf)rung  ber  f^iltration  ift  bagfelbe  nun  mit  bem  9?a^men  berart  auf  ein  ©efteU 
ju  legen,  ba§  bag  f^ittriertuc^  frei  unb  unberührt  l^ängt.  2lm  bequemften  bajn 
paffenb  ift  ein  beraeglii^eg  ©eftett,  befte^enb  aug  jmei  §oI^böden,  auf  tt)eld)e 
man  parattet  jmei  ftarfe  hatten  ober  ©taugen  in  folc^em  5lbftanbe  Doneinanber 
legt,  ba^  je  jmei  entgegengefegte  ©eiten  eineg  f^ittrierrapmeng  barauf  liegen 
fönnen.  2luf  biefe  Satten  fann  nun  bie  if)rer  Sänge  entfpre^enbe  5lnja^l  Don 
9?a^men  nebeneinanber  gelegt  merben.  (J)ie  S3öde  ^aben  am  beften  9^abel^ö^e; 
biefe  geftattet  ein  bequemeg  f^üllen  ber  f^ilter  unb  bag  Unterfepen  Don  (Simern 
unter  bie  f^iltriertüc^er ,  für  melc^e  jebenfadg  ein  entfpre^enber  “ißta^  pr  35er* 
fügnng  fielen  mu§.  2)ie§rere  fol^e  ©efteHe  müffen  in  einer  f^abrif  Dor^anben 
fein,  unb  menn  öde  f^iltriertü^er  unb  ^'iolimen  in  einer  f^abrif  Don  gleicher 
©rö^e  ftnb,  fo  Dermeibet  mon  ein  anberenfadg  fepr  läftigeg,  jebegmaliqeg  3«= 
fommenpaffen  ber  ben  ^‘Ja^men  entfprc^enben  SCüc^er. 

3)og  filtrieren  bur^  bie  in  angegebener  SBeife  angeorbneten  filter  ge* 
fd)ie^t  nun  folgenberma^en :  ©rft  werben  bie  J^üt^er  mit  SBoffer  angene(jt  ober 
in  bagfelbe  eingetau(^t,  wag  ni^t  me^r  nötig  ift,  wenn  fie  Don  Dorn^erein  na§ 
aufgebunben  finb.  3)aburc^  Derbid)ten  fid)  bie  5[liafd)en  ber  Seinwanb,  fie  jieljen 
fid)  jufommen  unb  ber  9^ieberfd)lag  läuft  nic^t  fo  leidjt  l)inburd),  wie  burd) 
trodene  SEüc^er.  SJian  ftedt  algbann  einen  .^anbeimer  ober  ein  anbereg  fleineg 
paffenbeg  ©efä^  unter  jebeg  f ilter,  unb  jwar  genau  unter  bie  ©pi|e  beg  ©adeg, 
ben  bag  Suc^  beim  (Singie^en  ber  pffigen  dRaffe  bur^  bereu  SDrud  bilbet.  .^ier* 
ouf  wirb  ber  ju  filtrierenbe  S'Jieberft^log  entweber  in  ^anbeimern  ober  entfpredjenb 
großen  ©efä^en  ^erbeigetragen  unb  mittelg  ©^öpfgefä^en  —  eiferner,  fupferner 
ober  ^öljerner  ©d)öpfer,  je  na^  ber  Sfatur  ber  färbe  —  in  einem  longfamen 
©traute  auf  bie  dJiitte  beg  filterg  gegoffen,  big  bagfelbe  ongefüdt  ift.  3Bei 
lange  gebrauchten  iJüi^ern  mu^  man  beim  3lufbinben  berfelben  bie  ©d)nitre 
jebegmol  probieren,  ob  fie  für  bag  ©ewid)t  ber  mit  flüffigfeit  ganj  angefüdten 
filter  nid)t  ju  fchwadh  geworben  finb.  fm  3lnfonge  ber  filtration  läuft  ftetg 
trübe  flüffigfeit,  oft  fo  longe,  big  bie  filter  Dod  finb.  ®iefeg  erfte,  unflare 
filtrat,  jn  beffen  Slufnahme  bie  obenbemerften  ©imer  untergeftedt  würben. 
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bringt  man,  um  bie  barin  fct)tt)ebenbcn  garbenteile  nid)t  nertoren  ge^en  311 
lafjen,  ftet§  mieber  auf  bie  f^itter  jurücE.  33alb  aber  fommt  ^ette  gtüffigfeit, 
metc^e  man,  inbem  man  jugleicf)  bie  untergeftellten  @efä^e  at«  nunmehr  unnötig 
entfernt ,  raegtaufen  lä§t.  Dft  tauft  ba8  tangfam  ab ,  ber  9Jteber* 

fct)tag  fe^t  fid)  ju  einer  feften  9J?affe  auf  bem  Studie  feft,  mä^renb  über  bem 
fompalten  9^ieberfd)tage  eine  ttare  unb  ^ette  ^tüffigfeitöfctjic^t  fte^t.  3n  biefem 
gatte  fann  man  bie  gittration  befd)teunigen,  inbem  man  baS  gitter  mit  bem 
9?at)men  auf  einer  ©eite  üorfid)tig  ^ebt,  fo  ba§  bie  gtüffigfeit  jum  großen  S:eite 
auf  ber  anberen  ©eite  t)eH  tjerauötäuft.  ©tetö  tä^t  fi^  eine  fd)nettere  gittration 
baburd]  errieten,  ba^  man  ben  fid)  am  ©ud)e  abfeljenben  33rei  nom  D^ianbe  nad) 
ber  9}iitte  fd)iebt,  fo  ba§  bie  gtüffigteit  mieber  nätjer  mit  ber  ^einmanb  in  Se* 
rütjrung  fommt.  3Bät)renb  biefer  ?Ofianiputation  ift  man  namentti^  bei  fotd)en 
garben,  bie  anfangs  tange  trübe  taufen,  genötigt,  einen  ßimer  unterjufe^en, 
meit  berartige  9lieberfd)tiige  infotge  ber  obigen  33e^anbtung  einige  äJlinuten  tang 
mieber  trübe  fittrieren. 

^at  baS  ju  gittrierenbe  auf  bem  ©ud)e  bie  (Seftatt  eineS  met)r  ober 
meniger  feften  33reieS  ongenommen,  fo  tropft  gemö^ntid)  feine  gtüffigfeit  me^r 
ab,  ber  ®rei  mirb  aber  bnrd)  35erbunftung  ber  feisteren  fteifer.  ®urd)  gittration 
tä§t  fid)  ein  fotd}er  S3rei  nun  nid)t  meiter  tiom  Sßaffer  befreien.  9}ian  nimmt 
if)n  bat)er  ab  nnb  befd)idt  bie  S:üc^er  aufS  neue.  9^a^  met)rmatigem  ®ebraud)e 
ober  beim  ^öeenbigen  ber  'Slrbeit  niüffen  bie  SCüö^er  einige  9Jiate  in  SBaffer  auS» 
geroafd)en  merben.  ©ie  Ratten  beffer,  menn  man  fie  nie  trodnen  tä§t.  ?ä^t 
man  bie  SEüdjer  aber  trodnen,  ot)ne  fie  nortjer  gemaf^en  ju  paben,  fo  merben 
fie  batb  jerftört  nnb  jerfreffen,  namenttid)  bie  ©d)nüre,  befonberS  menn  bie 
filtrierten  gtüffigfeiten  fäure^attig  moren. 

gür  febe  befonbere  'äxt  üon  garbe  müffen  natürtid)  befonbere  gittriertüc^er 
get)atten  merben. 

©inb  bie  SJlaffen  beS  jn  gittrierenben  gro^,  fo  net)men  bie  gittriertüd)er 
bei  SSenufjung  ber  oben  befdjriebenen  einfachen  unb  bemegtic^en  gitterauffteCtung 
eine  ju  gro^e  gtäd)e  in  ^nfprud).  9Han  errid)tet  bann  betjufS  befferer  ?tug* 
nnijnng  beS  oorpanbenen  S^aumeS  fotibe  gittergeftette,  in  benen  man  jmet  bis 
brei  gittervei^en  übereinanber  anbringen  fann.  ?tRan  tegt  bann  unter  bie 
©pi^en  ber  ©ü^er  feber  9?eif)e  eine  fRinne  non  §ot;^,  metö^e  baS  ^btaufenbe 
anfnimmt,  metd)eS,  fo  tange  eS  trübe  abtöuft,  am  niebrigften  (Snbe  ber  geneigten 
9Jinne  in  einem  ®efä§e  aufgefammett  merben  fann. 

©tatt  biefer  ®inrid)tung  benu|t  man  mot)t  auc^  [größere  ©tänber  ober 
Hilfen  ober  haften  oon  ^otj,  bereu  ©eiten  entmeber  oben  mit  nieten  fteinen 
Sötern  nerfet)en,  ober  in  metdjen  Stippen  non  bünnen  Sattenftüdd)en  ber  Sänge 
nac^  in  nertifater  Sage  mit  fupfernen  ©tiften  befeftigt  finb.  SOian  ftettt  atS* 
bann  biefe  ©tänber,  ^ufen  ober  haften  im  erfteren  gatte,  menn  fteine  Söd)er 
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an  ber  ©eite  eingebotjrt  [inb,  in  anbere  niebrige  nnb  njafferbidjte  ,^aften  ober 
-Hilfen,  loeldje  mit  einem  Slbtanffran  ober  öerfe^en  finb.  3m  jmeiten 

gaffe  [inb  biefe  Se^älter  felbft  bamit  oerfe^en.  ®iefe  @efä§e  ober  23e^älter 
merben  nnn  mit  einem  ©acfe,  ber  anö  Seinmanb  jnfammengenäf)t  ift  nnb 
metcfjer  bie  gorm  ber  ©efäge  tjat,  anögefüfft  nnb  belegt,  fo  bg^  bie  Seintnanb 
bid)t  an  bie  SBänbe  berfelben  anic()lie§t.  5)urd)  Äno))fIöd)er  am  oberen  (gnbe 
beö  ©adeg  erljült  man  jeine  ©eiten  aufrecht,  inbem  man  jie  über  fupjerne 
knöpfe  jiel)t,  bie  an  ben  ©eiten,  am  ffianbe  nnb  au^er^alb  ber  ©efä^e  ein* 
gej^lagen  finb.  ©o  ift  ber  ©ad  gemifferma^en  anjge^ängt  nnb  otjne  oiele 
galten  anggefjDannt,  l)at  and)  am  33oben  ütn^efmnfte  genng,  nm  bie  Saft  ju 
tragen,  ajfan  gie^t  nun  ben  flüffigen  33rei  nad)  oor^eriger  33eneljung  beö 
©adeg  mit  äBafjer  eimerrneije  l)inein,  big  er  ooff  ift.  3m  erften  gaffe,  menn 
bag  ®efä^  in  einem  jmeiten  ftel)t,  fammelt  fid)  bag  anfangg  trübe  giltrat  in 
biejem  jtoeiten  ©efd^e  nnb  n3irb  fo  lange  jurüdgegoffen,  big  ^effe  glüffigfeit 
fommt.  3m  anberen  gaffe  fammelt  fid)  bag  erfte,  trübe  giltrat  au^er^alb  beg 
©adeg  jtnifdien  ben  eingenagelten  9^ipf3en,  nnb  man  lä§t  ebenfaffg  fo  lange 
burd)  ben  ^ran  bag  Slrübe  ablaufen,  bag  man  jurüdgie^t,  big  bie  glüffigfeit 
^eff  abläuft,  morauf  affeg  in  fffut)e  gelaffen  mirb.  3u  fold)en  @efä§en  fann 
man  oft  größere  Xrangfjort*  ober  Seinfäffer  anmenben,  nnb  man  erhält  bereu 
gmei,  menn  man  fie  in  ber  50?itte  burc^fägt.  3Benn  ber  S3rei  in  biefen  giltern 
fteif  geraorben  ift,  fo  mirb  er  f)erauggenommen ;  Ijierauf  merben  bie  gilter  anfg 
neue  befd)idt  nnb  gmar  fo  oft,  big  jule^t  bie  giltration  eine  ju  langfame  nnb 
nun  bag  ^eraugnel)men  nnb  SBaf^en  ber  ©äde  notmenbig  mirb.  ®ag  §eraug* 
nehmen  beg  SSreieg  gefc^iel)t  mit  f3affenben  ^öljernen  ober  fnpfernen  Söffeln, 
bereu  ©tiel  l)inreid)enb  lang  ift,  nm  auf  ben  SSoben  ber  gilter  gelangen  jn 
fönnen,  o^ne  fi^  Ijinabbiegen  nnb  o^ne  bie  5lrme  babei  befd)mu^en  ju  müffen. 

Um  ein  @efä^  jur  5lufnal)me  ber  abflie^enben  glüffigfeit  unterfe^en  ju 
fönnen,  f)at  man  bie  Söa^l,  entmeber  für  bagfelbe  eine  S3ertiefung  ober  ®rube 
^er3urid)ten  nnb  bann  ben  giltrierapparat  auf  bie  ebene  Srbe  ju  fteffen,  mag 
megen  ber  (Sntleerung  am  bequemften  ift;  ober  man  placiert  ben  gilterapparat 
in  ber  erforbertid)en  ^ö^e  auf  ein  böljerneg  ©erüft,  mu§  aber  bann,  fobalb  bie 
Oberfante  beg  gilterfafteng  über  bie  33ruftppe  ^inaugge^t,  be^ufg  ©ntleernng 
beg  gilterg  eine  entfpre^enb  f)ope  Oreppe  anfeljen. 

®ic  filtrierten  9Ueberfd)täge  polten  nun  nod)  eine  SJienge  äöaffer  jurüd, 
50  ‘!l3ro3.  nnb  barüber,  mie  fteif  fie  and)  fein  mögen.  Oiefelben  merben  jit 
garben  en  päte  für  2;apeten*  nnb  ^apierfabrifen  teilg  ot)ne  meitereg  mit  biefem 
Söaffergel^atte  oerfanbt,  teilg  erft  nad)  oorgängigem  Slngpreffen  oon  SBaffer. 
äBenn  bie  Siieberf^läge  aber  getrodnet  merben  foffen,  fo  ift  i^r  3Baffergef)alt 
jebenfoffg  mögli^ft  abjupreffen,  um  baburd)  teilg  bie  jum  Xrodnen  erforberlid)e 
3eit  abjufürjen,  teilg  burd^  biefe  Slbfürjung  ber  Srodenjeit  einen  entfprec^enben 
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9?aum  in.beit  S:ro(fenftuben  ju  erfparen,  abgefet)en  bation,  bo§  ntan  bem  Farben- 
teige  oft  bur^  baS  “ipreffen  eine  angenehme  f^orm  geben  n)it(. 

®er  Käufer  unb  ^erfäufer  prüft  ben  garbenteig  Ieirf)t  auf  bie  2Beife,  ba^ 
er  eine  fteinere  Quantität  begfelbcn  genau  abraägt,  trocfnet  unb  ben  ^rocfen* 
rüdfftanb  tnieber  tuägt.  Qer  t)ierbur(^  gefunbene  ©eraidjtötierluft  ergibt  bann 
mittels  einfacher  33ered)nung  bireft  ben  ^f3rojentge^aIt  be8  Seigeö  an  trodener 
garbe.  Qer  ©teifigfeitögrab  beö  ©eigeS  allein  geftattet  feinen  jutreffenben 
©c^fu^  auf  feinen  ©eljaft  an  trodener  garbe. 

5.  53om  3luöpreffeu  ber  garben  unb  9^ieberfd)Iäge. 

Um  9^ieberfd)Iäge  in  ganj  Keinem  9J?o|ftabe  ougjupreffen.  benu^t  mau  ein 
©tüd^en  Seinmanb,  legt  etma  einen  33ogen  Söfd)papier  barauf,  unb  auf  biefeu 
me^r  ober  meuiger  ber  ju  preffenbeu  garbe.  5tRau  f^lägt  alöbauu  üou  ben 
©eiten  l)er  bie  ^einraanb  ganj  fo  jufammen,  mie  man  ein  33rieffuoert  au8  Rapier 
jufammenlegt,  unb  bie  garbe  ift  auf  biefe  2frt  ringsum  eingefdjloffen.  §at 
mau  bie  Seinmanb  jugleid)  auf  ein  oierfantigeS  Keines  S3rettftüd  gelegt,  fo  lä^t 
fic^  baS  ®auje  fe^r  bequem  an  eine  abgefonberte  ©teile  bringen,  mo  bie  ab* 
laufenbe  glüffigfeit  feinen  ©^aben  oerurfa^t.  Tlan  legt  nun  auf  baS  fo  ^er* 
geri^tete  ^einmanbfuoert  ein  ä^ulidjeS  23rettftüdd)en  unb  bef^mert  eS  berort 
erft  mit  fleineren,  bann  immer  größeren  ©emi^ten,  ba^  baS  obere  33rett  ftetS 
in  l)orijontaler  Sage  bleibt.  ©S  läuft  nun  halb  alles  SBaffer  ab  unb  ber  jurüd* 
bleibenbe  ^uc^en  fann  getrodnet  merben.  33rauc^t  nac^  ber  Statur  ber  ju 
preffenben  garbe  hierbei  fein  ‘>}3apier  auf  bie  Seinmanb  gelegt  ju  merben,  meldje 
febeufallS  bann  angefeuc^tet  merben  mu§,  fo  fällt  bamit  bie  etmaS  fdjmierigere 
'’llrbeit  raeg,  nac^  bem  ©rodnen  baS  Rapier  Oom  garbenfud)en  rein  abjulöfen. 

®anj  Keine  garbenproben,  mel^e  man  in  hoppelt  unb  breifac^eS  Söfd]* 
papier  einfd}lägt,  pre^t  man  jtriifd)en  ber  flachen  ^anb  auS,  um  halb  eine 
trodene  ^fßrobe  ju  i^aben;  aber  eben  fo  rafd)  fommt  man  jum  3iele,  menn  man 
Don  bem  naffen  Seige  etmaS  auf  einen  poröfen  ^iegelftein  legt,  ber  baS  Saffer 
ungemein  rafd)  einfaugt. 

3nm  ^IJreffen  ber  garben  im  größeren  ^ia^ft ab e,  namentlid)  ba,  mo 
oielerlei  garben  bargeftellt  merben,  bebient  man  fic^  am  beften  ber  geu)ö§nlid)en 
©d)raubenpreffen,  ba  ^pbraulif^e  unb  anbere  'ißreffen  ju  tener  finb,  meiftenS 
ni(^t  genug  befi^äftigt  merben  föunen  unb  für  jebe  21rt  öon  garben,  j.  33.  für 
bie  gelben,  blauen,  grünen,  eine  befonbere  ^reffe  jmedmä^ig,  ja  in  bem  gälte 
bnrd)auS  notmenbig  ift,  menn  biefe  oerfdjiebenen  garben  ^u  gleid)er  3eit  ^er* 
gefteüt  merben  müffen.  gig.  5  ftellt  eine  größere  ©c^raubenpreffe  ber  girma 
©tollberg*Qffenbac^  bar. 

Söenn  eine  ©c^raubenpreffe  mit  einer  breiten,  fjöljernen  33obenplatte  Oer* 
fe^en  ift,  fo  lä§t  man  an  beren  ©eiten  ringSl)erum  eine  bünne  S'Janbleifte  auf* 
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58om  ^u§l)rejjen  ber 


feljen,  bamit  bie  au^.qepre^te  glüjfigfeit  auf  ber  “ipiatte  jufainmenläuft  unb  üorn, 
luo  bie  Seifte  eine  Öffnung  ^at,  in  ein  untergefel^teS  @efä^  abfiie^t.  @8 
gel)ören  ferner  jum  33etriebe  ber  ^reffe  einige  ®u^enb  33retter  bon  3  big  4  cm 
3)icEe,  non  ber  Sänge  ber  SSobenpIatte  unb  ber  iBreite,  ba|  brci  ober  bier 
fie  becfen.  ©obann  finb  erforberlit^  einige  ©tücfe  (Sit^en^olj  bon  ringgum 
12  cm  3)icEe  unb  berfetben  Sänge,  ibie  bie  Sretter,  fotbie  ein  ©tücE  @ic^ent)o4 
bon  15  big  18  cm  ©tärfe,  auf  ibeld)eg  nad)t)er  bie  ©d)raubenf|3inbel  jn  tbirfen 
t)nt.  ,3ibedmä^ig  ift  eg,  tbenn  biefeg  ©tiicf  nnter  ber  @d)ranbe  in  jlbei 
gig.  5.  23al)nen  beg  ©eitengefteUg  ber 

‘'iu'effe  anf'  nnb  niebertanfen,  nnb 
nod)  beffer,  wenn  eg  in  foldjer 
©tednng  mit  ber  ©d)raube,  an 
bie  eg  bann  befeftigt  ift,  auf*  unb 
nieberget)en  fann. 

3ur  Stngfü^rnng  beg  '’^reffeng 
get)ören  an^erbem  nod)  eine  5tn* 
ja^^t  ‘^re^tüd)er.  9Jton  mad)t  fie 
ang  bid)ter  Seinwanb,  bie  mon 
bon  ber  @rö^e  fd)neibet,  ba^  febe 
©eite  bag  2V2fcid)e  9Jta^  ber 
^Bobenplatte  bon  ber  i^reffe  ang* 
ina^t.  3ft  Seinmanb  nid)t  bon 
biefer  @rö^e  p  ^aben,  fo  nä^t 
man  fie  ^nfammen.  jDie  ^re§* 
tü^er  werben  betjnfg  größerer 
^altbarfeit  ringgnm  gefänmt.  3m 
übrigen  finb  bie  ifJre^tüdjer  beim 
@ebraud)e  nnb  bejügüd)  üjrer 
Steinigung  in  ber  bei  ben  f^iüer* 
tüd)ern  angegebenen  SBeife  ju  be* 
t)anbeln,  ba  bie  bort  erwähnten  (Sinflüffe,  welche  bie  §attbarfeit  ber  Xüd)er 
berringern  unb  i^re  t}erbeifül)ren  fönnen,  and)  ^ier  obwalten. 

©oll  nnn  bie  ißreffe  mit  einer  befc^id't  werben,  fo  muß  ber  jteig 

—  unb  bog  ift  eine  wefentlic^e  33orbebingung  —  bereitg  anf  ben  f^iltern  foweit 
abgetro))ft  fein,  ba^  er  onf  ebenen  f^tädjen  nnr  not^  ungern  angeinonberlänft 
jDann  legt  man  in  bie  SDtitte  ber  ^re^platte  ein  ißre^tnd),  jngleid)  nnter  bag* 
felbe  an  allen  hier  ©eiten  bünne  Satten  bon  etwa  3  big  4  cm  ipö^e,  bie  einen 
Stammen  bilben,  onf  we(d)en  bog  ein  ©tüd  barüber  ^inougrogenbe  ‘’f3re^tn^ 
berart  liegt,  ba|  eg  onf  ber  i^ref platte  nnb  innertjolb  feneg  S^taljmeng  einen 
bieredigen  haften  bilbet.  3n  biefen  Staum  nun  füllt  man  ben  f^arbenbrei. 


33om  ?lu§^)re|fen  ber  f^arben. 
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ebnet  i^n  etn3a8  ouö  unb  f^Iägt  nun  ben  barüber  ^inauöragenben  Seit  beS 
't3re§tud)eS  erft  auf  einer  ©eite,  bann  auf  ber  anberen  über  ber  f^arbe  fo  ju= 
fammen,  mie  man  einen  Srief  jnfammentegt,  boc^  mit  ber  tBorfic^t,  ba^  bie 
Seinmanb  gtatt  auf  bein  23rei  auftiegt  unb  teine  offene  gatten  tä^t.  ^nj^u* 
führen  ift  noc^,  ba^  bie  ^re^tü(f)er  nor  ber  Slntnenbung  geneigt  werben  muffen, 
wenn  fie  nicf)t  non  bem  furj  oor^erge^enben  ©ebrau^e  nocf)  feud)t  finb. 

5tnf  biefen  ^repuc^en  tegt  man  brei  ober  oier  ber  oben  angefüpten  3  bis 
4  cm  biefen  53retter,  fo  ba§  biefe  einen  neuen,  ^weiten  Soben,  entff»red)enb  ber 
unteren  ‘’tßreptatte,  bitben,  auf  wetc^em  mit  33eiptfe  beS  ^rooiforifc^en  ?atten= 
rafjmenS  auf  eine  ber  obigen  ganj  gteid)en  Söeife  ein  jweiteS ‘!f3repu(^  gefüttt  wirb. 
©0  werben  bann  nac^einanber  fec^S  bis  fieben  ©c^ic^ten  eingetragen,  bod)  mit 
bem  Unterfc^iebe,  bap  wenn  bie  erften  ^repretter  in  ber  Sängenric^tung  non 
tiorn  na^  pnten  getegt  würben,  bie  jweiten  in  bie  Ouere,  bie  brüten  wieber  üon 
oorn  nad)  pnten  getegt  werben  ufw.,  fo  ba^  fic^  it)re  5^ängenrid)tung  bet  feber 
neuen  ©d)i^t  rec^twinftig  freujt,  anberenfaCtS  würben  fie  beim  'i^reffen  ipe 
t)orijontate  Sage  nic^t  begatten  unb  teic^t  einbiegen.  Stuf  bie  oberfte  ©d^i^t 
legt  man  nun  eine  bofepette,  fic^  gtei^fattS  freujenbe  ©d^pt  oon  S3rettern,  auf 
biefe  in  bie  Ouere  gegen  bie  @nben  jwei  ber  obengebad^ten  12  cm  ftarfen 
9fieget,  unb  auf  te^tere  fi^tiepp  baS  gtei^fattS  erwäpte  ftürffte  ©tücE  Sicken- 
ptj,  auf  wet^eS  bie  ©(^raube  wirft,  in  bie  SJiitte.  9Sad)  oötliger  33epidung 
ber  'iPreffe  unb  ^inwegna^me  ber  Satten,  bie  ben  9?apien  um  bie  Süd^er  bitben, 
jiep  man  bie  “Jßreffe  an.  ®ieS  barf  ^uerft  immer  nur  tangfam  unb  nad)  unb  nad^  ge* 
fd)epn,  bamit  berSeig  anfangs  nur  eine  getinbe '^ßreffnng  erfäpü;  berfetbe  würbe 
fonft  bei  befd)teunigter  '^ßreffung  burd^  bie  Seinwanb  bringen,  ober  gar  unter  3er* 
reipn  ber  teueren  ptöpid)  in  gröprer  SRenge  prauSfpripn.  9Sad)  unb  nad^  oer* 
ftärft  man  ben  ®rudf,  enbtid^  in  fo  ppm  @rabe,  otS  no^  gtüffigfeit  abtropft, 
inbem  mon  febe  Srudfteigerung  mit  fteinen  3'i5ift^)^t^powfen  jebeSmat  erft  bann 
eintreten  täp,  nadjbem  baS  burd)  ben  nä^ftoorprgefienben  S)rud  abgeprepe 
SÖaffer  ganj  abgetaufen  ift.  9^a^  beenbigter  '^ßreffung  fd)raubt  man  bie  ©pinbet 
wieber  jurücf,  pbt  bie  9?ieget,  bann  bie  S3retter  ab  unb  fd)tägt  baS  oberfte  Snd^ 
auScinanber.  Sie  garbe  ift  nun  eine  fefte  StRaffe  unb  entptt  bie  genauen  Stb* 
brüde  ber  Seinwanbmafd^en  an  ben  33erüt)rungSftetIen.  ©otl  bie  garbe  nun 
feine  beftimmte  gorm  pben,  fo  ftpt  mon  mit  einem  f)ötjernen  ©d^öufetd^en 
ein  unb  pbt  ©tüdfe  ab,  wie  fie  eben  tion  fetbft  auSfatlen.  Stber  pufig  wünfd)t 
mon  bie  ipen  tei^t  ju  gebenbe  gorm  tion  töngtid^  tiiereefigen  ©tüden.  gn 
biefem  gatte  nimmt  man  eine  gepbette  Satte  atS  Sineat,  fd^neibet,  gewöptid) 
mit  einem  fnpfernen  SJleffer,  erft  nod)  einer  9tid)tung,  bonn  nad^  ber  anberen 
red)twinftig  auf  fene  gerid)teten,  bie  9}iaffe  burd),  fo  ba^  fie  in  bie  gefugten 
©tüde  jerteitt  wirb,  unb  t)ebt  biefe  bonn  mit  einem  bünnen  t)ötsernen  ober 
fnpfernen  ©d^öufetd^en  ab,  um  fie  jum  Srodnen  auf  nebenbei  tiegenbe  Sroden* 

®  entcle,  garbenfabritation.  II.  3.  9IufI.  2 
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S3om  ?(u§pref|en  ber  Farben. 


breiter  ju  legen.  Söä^renb  man  bie  33rette  unb  Sänge  btefer  @tüde  mit  bem 
Slnlegen  beg  Stnealö  na^  iSeUeben  be^crrfd)t,  beftimmt  man  beren  jDtde  bnrd) 
bie  9)ienge  ober  ®ide  ber  @^ic^t  beg  ^arbenbreieg,  ben  man  in  bie  3:üd)er 
einjd)Iägt,  mie  fi^  bag  leidjt  aug  ber  (Srfa^rung  ergibt. 

5ln^er  ben  befc^riebenen  '^reffen  fönnte  man  atlerbingg  auc^  ^b^raulifd)e 
^;)5re[fen  anmenben,  unter  beren  “^Pre^platte  bie  @c^i(^ten  auf  ä^nü^e  SBeife  an* 
juorbnen  mären.  3eboc^  merben  foId)e  '•^reffen,  mie  fc^on  ermähnt,  nic^t  immer 
befd)äftigt  merben  fönnen.  ®agfelbe  ift  ber  f^att  mit  ben  3entnfugalpreffen, 
meld]e  nod)  ben  Sladjteit  i)aben,  ba§  man  ben  in  ©äden  in  biefetben  gebrad)ten 
f^arben  feine  beliebige  f^orm  auf  eine  bequeme  2ßeife  mürbe  erteilen  fönnen. 

^lu^erorbentU^  gut  geeignet  für  bie  Sfbfdjeibung  oon  garbennieberfd]fägen 
finb  bie  f^ifterpreffen,  mefd)e  aug  einer  3fnsaf)f  Kammern  mit  feften  ©d)eibe* 
mänben  hefteten,  bie  fic^  auf  magere^ten  Sragfdjienen  üerfö^ieben  faffen.  3'^tf^en 
ben  einjefnen  Kammern  merben  bie  giftertüc^er  eingefpannt,  bie  gfeidjjeitig  bag 
5lbbid)ten  ber  äußeren  9?änber  berfefben  bemirfen.  ^Dag  ganje  Äammerf^ftem 
fann  üermittelft  ©ö^rauben*,  §ebel*  ober  ^qbrautifdjen  ®rudeg  jnfammen* 
gepreßt  merben.  SDurd)  bie  auf  biefe  SBeife  gebifbeten  ^o’^fräume  mirb  bie  ju 
filtrierenbe  f^füffigfeit  burd)  eine  ‘i|3umf)e,  äfiontefug  ober  burd)  eigeneg  ©efäfte 
l^inburd)gebre|t  unb  in  bag  flar  abfUe^enbe  Filtrat  unb  ben  feften  5Rieberfd)tag, 
ber  in  ber  “^ßreffe  jnrüdbfeibt,  getrennt.  2)ian  unterfdjeibet  jmei  ©qftenie  ber 
gifterbreffen:  bie  ^ammerpreffen  unb  bie  9^ia^menpreffen. 

33ei  ben  ^ammerpreffen  (f^ig.  6)  mirb  ber  9iaum  für  bie  garbfnd)en 
bur^  bie  oorfte^enben  S^änber  fe  ^meier  f^ifterplatten  gebilbet,  fo  ba^  bie  ^ud)en 
beim  Dffnen  ber  ^reffen  frei  ^eraugfatlen  fönnen. 

S3ei  ben  9taf)menl3reffen  (f^tg.  7)  mirb  bagegen  ber  9^aum  für  bie  garb* 
fu^en  burd^  Stammen  gebilbet,  bie  jmifdjen  fe  jmei  f^ifterpfatten  eingei^ängt  finb, 
fo  ba§  ber  Äuc^en  mit  ben  9?af)men  jugfeid)  fjerauggenommen  merben  fann. 

33ei  ben  Äammerfireffen  erfolgt  bag  (äinleiten  ber  Sifüffigfeit  burc^  bie 
SD^itte  ber  Kammern,  bei  ben  9?a^men^reffen  an  ben  ©eiten  berfefben.  Um  ben 
g^arbfud)en  augmafd^en  ju  fönnen,  finb  in  feber  f^ifterpfatte  bjm.  Kammer 
nod)  jmei  Kanäle  angebrad^t,  ber  eine  jum  (Sintritt,  ber  anbere  jum  ?fugtritt 
non  äBoffer  ufm.  SDag  SOioteriaf,  aug  bem  bie  g’ifterpfatteu  unb  9ia§men  aug* 
gefül^rt  merben,  ift  nerfd)ieben.  gür  f^füffigf eiten,  bie  @ifen  nic^t  angreifen, 
fomie  für  ^ei§e  f^füffigfeiten,  ift  (Sifen  bag  befte  9}iateriaf.  faure  Slüffig* 
feiten  ober  fofd)e,  bie  bag  Sifen  angreifen,  empfiefjtt  fid)  bie  SInmenbung  non 
^ofj  ober  Hartblei  ober  ein  Überjiefjen  ber  (Sifenplatten  mit  23fei, 
ober  Hartgummi,  f^ür  bie  f^arbenfabrifation  finb  namentfid)  bie  f^ifter* 
preffen  aug  §ofj  anberen  norpjiel^en. 

33eibe  f^ifterpreffenfijfteme  befi^en  ifjre  S3orjüge  unb  i)lad)teife,  menngfeid) 
im  allgemeinen  gefagt  merben  fann,  ba^  fid^  bie  9?af)menpreffen  befonberg  für 


n)ed)fett,  wobuvd)  mir  ba8  eine  ber  ^aimner  abbidjtet;  um  einen  guten 
33erfd)(u^  jn  erijatten,  müffen  bie  9ia^men  nad)  jeber  Operation  gereinigt  merben. 
ferner  finb  bie  ^Tömmern  ftdrfer  alö  bie  S^atjinen  nnb  l^aben  baburd)  eine 
längere  Setriebgbauer.  Oie  in  ber  SRitte  ber  Kammer  befinb(id]e  ©intrittg- 


SSom  5lu§prefjen  ber  garben. 


bie  garbenfabrifation  eignen.  Oie  SBorjüge  ber  ^aminerpreffen  finb  bie,  ba^ 
man,  ba  ftetg  jmei  Oüd)er  jufammenfto^en,  eine  gute  ^bbidjtung  ber  Kammern 
ert)äld,  mä^renb  bei  ben  9?a^menprefjen  ein  9?a^men  mit  einer  Kammer  ab* 


gtg.  7. 
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SSom  gortnen. 


Öffnung  ift  fo  gro^,  bo^  eine  SBerftopfung  berf eiben  auögefc^loffen  ift,  mä^renb 
man  beim  Öffnen  ber  9^a^menbreffen,  infolge  ber  53erftopfung  ber  Heineren 
Kanäle,  öfters  oerfi^iebene  leere  9ta§men  oorfinbet.  dagegen  beftel)t  ber  §ouf)t* 
nad)teil  ber  ^ammerpreffen  in  ber  jeitraubenben  nnb  foftfpieligen  Sefeftiguiig 
ber  Süt^er  auf  ben  Kammern,  meil  immer  erft  ein  ^Infjaffen  ber  Süc^er  ftatt* 
finben  mu§,  e^e  man  bie  Söd)er  in  biefe  einfc^lagen  unb  mittels  S5erfc^raubungen 
auf  ben  Kammern  befeftigen  fann.  SDiefer  Umftanb  fommt  bei  ben  f)va^men= 
preffen  in  SöegfaH;  baS  S^iuc^  bleibt  ganj,  mirb  einfach  um  bie  Kammer  gelegt 
unb  an  feinen  (Snben  jufammenge^eftet.  <Scl)lie^tid)  befi^en  bie  9tal)menpreffen 
gig.  8.  nod)  ben  35orteit,  ba^  bie  ^ucl)en 

F  ganj  bleiben,  mä^renb  fie  bei  ben 

^ammerpreffen  in  ber  5D^itte  ein 
Sorf)  aufraeifen. 

ilieuerbingS  bebient  man  fid^ 
jum  SErennen  non  5J?ieberf flögen 
unb  SJiutterlaugen  nielfa^  ber 
fogenannten  9^ntfc^en.  ©iefe 
berul^en  barauf,  ba^  unter  bem 
f^ilter,  alfo  bort,  mo  bie  ^lüffig' 
feit  abtropft,  eine  luftleere  gebilbet 
mirb.  2lnf  biefen  9iutfd)en,  mie 
fie  f^ig.  8  jeigt,  gel)t  baS  f^iltrieren 
natürlich  fel)r  f^nell  tor  ficfi- 
jDie  luftleere  mirb  burd^  ben 
jDampfftra^lluftfaugapparot  Hg 
erzeugt.  3)er  33e^ätter  A  mu§ 
luftbidljt  fein,  bamit  ein  möglid^ft 
l)ot)eS  25afuum  erjielt  merben  fann. 
®ie  auf  berSeinmanb  bei  F  liegenbe  9}iaffe  erl^iitt  beim  5lbfaugeproje§  0prünge 
unb  9tiffe.  ÜDiefe  müffen  gut  öerftrid^en  merben,  bamit  feine  8uft  non  oben 
in  A  eintritt.  ^IS  ein  anbereS  9)tittet  jur  ?lbbidt)tung  Oon  feften  9Keberfdt)tägen 
finb  bie  3e^itrifugen  ju  nennen,  auf  bie  l^ier,  ba  i^re  ©inri^tuug  allgemein 
befauut  ift,  nid)t  nä^er  eingegangen  fei. 

6.  ÜSom  formen  gemiffer  f^arben. 

(Semiffen  f^arben,  namentlid^  ^adffarben  unb  fold^en,  meld)e  eine  größere 
f5^ein^eit  unb  @üte  fd^on  burdl)  i^re  äußere  f^onn  anbeuten  fotten,  gibt  man, 
menn  fie  in  ©tücfen  norfommen,  eine  non  ber  allgemeinen  nieredfigen  abmeidljenbe 
befonbere  gorm,  meil  bie  2lbnef)mer  einmal  an  eine  fold^e  gemöf)nt  finb  unb  bie 
f^arbe  nid)t  für  „e^t"  f)alten  mürben,  menn  fie  eine  anbere  f^orm  l^ätte. 


SSom  formen. 
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a)  ^mertf antjd]e  (S^rom gelbe  fommeu  in  ber  gorm  fleiner  runber 
^u^en  üor,  an  benen  bte  'i|3re§Ietntt)anb  oben  unb  unten  äRafc^en  eingebrüctt 
^at.  jDieje  S^roingelbe  n)erben  alfo  nic^t  auS  ben  ^re|tU^ern  in  oieredigen 
(StUcfcn  ^eranggefdjnitten,  fonbern  mit  fu^fernen  Swingen  ^erauggeftod)en  unb  in 
biefer  ^oinn  getrodnet. 

b)  Äremfermei^,  fommt  in  bieredigen  ^rten  ©tüden  bor.  teig* 

förmige  33Ieimei^,  ba§  bie  (Sigenfd)aft  ^ot,  beim  Srodnen  ju  erhärten,  mirb  in 
tleine  bieredige  ^äftc^en  bon  gebranntem,  poröfem  Sion  eingefüöt  unb  in  biefen 
fo  lange  gelaffen,  bi§  fid)  bie  SJiaffe  bon  ben  2Bänben  ablöft.  hierauf  merben 
bie  ©tüde  ^erauögenommen  unb  auf  S3rettern  meiter  getrodnet,  mobei  fie  bie 
anfängtidje  bieredige  ^orm  beibel)alten.  merben  fie  öu^erli^  mit  äJieffern 

abgefd)abt,  um  i^nen  glatte  f51äd)en  ju  geben,  bann  in  geftempelte  ^afjiere  ftüd* 
raeife  eingemidelt  unb  fo  in  ben  ^anbel  gebracht. 

c)  ,^oIlänbifd)e8  SBleiraei^.  SBirb  ebenfo  ^ergeftettt,  nur  merben 
ftatt  ber  biertantigen  f^ormen  fonifc^e  angemenbet,  alfo  tleine  ^egel  gebilbet, 
mit  benen  übrigen^  auf  biefelbe  SBcife  berfai^ren  mirb. 

d)  Ängellade.  Ser  na^  bem  Srodnen  er^ärtenbe  bide  33rei  mirb  mit 
ben  Rauben  ju  kugeln  geformt.  Um  ben  Seig  bon  i^inrei^enber  ^onfiftenj 
ju  erhalten,  trodnet  man  einen  Seil,  jerreibt  i^n  unb  mengt  i^n  unter  ben 
anberen  flüffigeren  Seil  in  berfenigen  QJienge,  mie  e§  bie  jn  erreiö^enbe  Äonfiftenj 
erljeif^t. 

e)  f^arben  in  ^ütö^en  ober  fel)r  fleinen  A förmigen  Regeln.  Um 
biefe  Ijerjnftellen,  bennljt  man  fleine  bledjerne  Sridjter  mit  brei  SluSflu^rö^ren 


»beleihe  ^öt^fteng  0,08  bis  0,1  cm  Öffnung  ^aben.  f^ig.  9  foU  einen  foldjen 
Sric^ter  borfteHen.  2ln  ber  ©eite  beSfelben  ift  ein  331ed)ftreifen  a  angelötet, 
mit  meld)em  man  i^n  an  baS  auS  §olj  beftel)enbe  ©tüd  d  feftbinben  fann. 
SaS  le^tere  bient  gleid)fam  als  ©tiel  ober  ^anbliabe,  unb  ^at  na^e  am  Sric^ter 
einen  e,  ber  fo  ^oc^  ift,  ba^,  menn  man  bie  ganje  33orrid)tnng  Ijorijontal 
mittels  biefeS  ^n^eS  auf  eine  f^läö^e  ftellt,  bie  Sric^teröffnnngen  fff  etma 
2  bis  3  cm  l)öl)er  liegen,  als  bie  ^läc^e,  auf  mel(^er  ber  e  fte^t.  giiClt 
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man  ben  Srirfjter  mit  einem  mä^ig  fonfiftenten  ^arbenteige,  fo  ^affieit  er  bie 
Sib^ren  erft,  menn  man  ben  jlrid)ter  aufftö^t,  inbem  man  mit  bem  gii^e  e  in 
ä^nlid^er  Söeife,  wie  etwa  mit  einem  §ammtr,  anf  eine  fefte  “ipiatte  fct)tägt. 
5Bei  jebem  Beilage  faden  bann  au8  ben  Öffnnngen  ber  ^Jric^terrö^ren  brei 
Xropfen  beö  ^arbenbreieS,  ber  babei  bie  gönn  non  deinen  ^llt^en  annimmt. 

ßum  ©eüngen  biefer  ?lrbeit  ift  eg  erforbertief),  ba^  bie  ^onfiftenj  beg 
^arbenteigeg,  bie  er  immer  frf)on  auf  ben  gittern  erreict)t,  genau  abgepa^t  wirb, 
gft  ber  Sleig  ju  fteif,  fo  bitbet  er  beim  ^tugtreten  aug  bem  SEri^ter  nict)t 
Slropfen,  fonbern  'Biirmer;  ift  er  ju  bünnftüffig,  fo  entftet)en  ^jtatte  Selter  ober 
©djeibc^en.  ^tg  Untertage  für  bag  oben  beft^riebene  2tuffd)tagen  wenbet  man 
eine  maffine  ©teinptatte  an,  auf  wet^e  man  Stüde  non  Söfc^papier  tegt. 
©c^tägt  man  bet)ufg  ber  Sropfenbitbnng  auf  biefe  Stüde,  fatlen  atfo  bie  Seig« 
tropfen  auf  bag  ^öf^papier,  fo  fangt  bag  te^tere  fofort  einen  Seit  beg  in  ben 
Sropfen  entfjattenen  Söafferg  auf,  fo  ba^  bie  Sropfen  eine  fteifere  ^onfiftenj 
gewinnen,  woburc^  i§re  gorm  ermatten  wirb.  ÜJian  tegt  bie  Söfc^papierftüde, 
l^atbe  nnb  niertet  Sogen,  nad)bem  fie  mit  Sropfen  betegt  finb,  auf  Sretter  jnm 
Srodnen,  wag  fe^r  rafd)  erfotgt.  Sie  getrodneten  §ütd)en  fatlen  bann  nou 
fetbft  nom  Rapier  ab,  wenn  man  eg  umwenbet.  Um  bie  Sropfenbitbung  mit 
fidjerem  Srfotge  ju  bewerfftettigen,  barf  bag  5tuffd)tagen  beg  Sri^terg  auf  bag 
“ißapier  nid^t  auf  Srettern  ober  ^öt^ernen  Sif^en,  fonbern  nur  auf  Steinptatten 
auggefü^rt  werben;  benn  erftere  pftanjen  bie  ©rf^ütterung  fort,  woburc^  bie  iu 
ridjtiger  gönn  auggefd)tageneu  Sropfen  atgbatb  wieber  in  ftoc^e  Setter 
fammenfinfen  würben.  Sd)tie^tic^  ift  nod)  ju  bemerfen,  ba^  auc^  fein  ge* 
fd)tömmten  (Srbfarben  oft  biefe  §ütd)enform  gegeben  wirb. 

3n  neuerer  bebient  man  fid)  3ur  Sarftettung  ber  .^üt^en  befonberer 
'DJtafdjinen,  bie  mit  einem  §ub  taufenb  unb  metjr  .^üt^en  tiefem. 

f)  9)iünd)ener  Sad.  (£r  ^at  bie  gorm  unregetmä^iger  geferbter  Säfet* 
d)en,  burd)fd)nitten  non  ber  gig.  10  unb  me^r  ober  weniger  regetmä^ig  geformt. 

Ser  Seig  wirb  in  3(if)er  ^onfiftenj  auf  ein 
geriffetteg  Srett  geftrid)en,  etwa  in  einer 
1  cm  biden  Sage,  unb  bann  mit  einer 
geriffetten  Sßatje  auggewatjt,  fo  ba^  er 
wetlenförmige,  auf  beiben  Seiten  geriffette  ©eftatt  annimmt.  Statt  beg  Sretteg 
bienen  jwedmä^iger  mit  fettem  girnig  imprägnierte  nnb  hierauf  getrodnete 
9Jiarmorptatten,  weit  fid)  non  it)nen  ber  garbenteig  teid)ter  trennt.  '3lud)  fann 
man  feine  Seinwanb  bajwifc^en  tegen,  mit  wetd)er  man  bie  geformte  garben* 
ptatte  abl^ebt,  wetd^e  nad)  bem  Srodnen  in  unregetmä^ige  Stüde  jerbrod^en 
wirb. 

g)  Stnbere,  namenttid^  aug  Stuttgart  in  ben  §anbet  fommenbe  feinere, 
getbe  unb  orangerote  Sade  ^aben  bie  gorm  non  Stangen,  bereu  Surd)fd)nitt 


gig.  10. 


58om  2:xo(inen. 
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bie  gig.  11  jeigt.  Um  btefe  ^orm  ert)alten,  mirb  ber  STeig  in  einen  3i)tinber 
non  $oIs  ober  ^upferbled)  gefüllt,  beffen  33oben  eine  Öffnung  oon  bem  in  ber 
lebten  §igur  bargefteüten  3)ur(^fd)nitte  t)at.  S)rü(ft  nun  ein  in  Sio-  H- 
ben  paffenber  Kolben  auf  ben  fteifen  f^arbenteig,  fo 

tritt  ber  letztere  in  ©tangen  oon  jenem  ®urcl)fc^nitte  ^erau8, 
melrfje  bann  in  ©tücfc  gebroci^en  unb  fo  getrodnet  merben. 

7.  2?om  S^rocfnen  ber  f^arben. 

Der  9?eft  beS  Söafferö,  ben  bie  gepreßten  ober  geformten  f^ßi^benteige  nod) 
enthalten,  inu^  burd)  ba§  Drodnen  ober  S3erbunften  beSfelben  raeggefdjafft 
merben,  menn  bie  färben  in  trodener  gorm  in  ben  §anbel  gebraut  merben 
foüen.  ©ommer  trodnen  bie  auf  Sretter  gelegten  färben  o^ne  ade  31uS* 
nal)me  rafd)  an  ber  freien  ^uft,  boc^  Ijängt  bie  ©djnelligfeit  be§  DrodnenS  oon 
ber  Demperatur  unb  bem  f^euc^tigleitöge^alte  ber  ?uft,  ferner  oon  bem  äBaffer* 
gel)alte  unb  ber  befonberen  iRatur  ber  garbe  ab.  3n  uaffer  Sfa'^reSjeit  unb  im 
SBinter  mu|  man  feine  3uflud)t  ju  Drodenftuben  nehmen,  bie  ge^eijt  merben 
fönnen,  au^erbem  einen  fteten  ^uftmec^fel  barbieten,  ber  bie  au§  ber  ^arbe  ent= 
midelten  unb  in  ber  Suft  gelöften  SBafferbämpfe  beftänbig  abfü^rt 

3lbgefel)en  oon  ber  @rö^e  ber  Drodenjimmer,  bie  fid)  na^  bem  Umfange 
ber  ^abrifation  ridjtet,  fei  über  i§re  allgemeine  (äinrid)tnng  folgenbeg  angeführt: 

^m  jmedmä^igften  merben  bie  Drodenröume  in  ber  jmeiten  Stage  eineö 
©ebäube^  aufgefü^rt,  ba  bie  untere  Stage  ftetg  feud)ter  ift,  als  jene. 

©od  mit  einer  Reiterung  bireft  ge^eijt  merben,  fo  ift  eS  om  ratfamften, 
ben  eigentlid)en  Dfen  jur  ^eijung  fo  anjulegen,  bo§  berfelbe  au^erljalb  beS 
DrodenraumeS  ge^eijt  merben  lann.  Dabur^  oermeibet  man  ben  ©taub,  beffen 
33erbreitung  auf  bie  garben  nid)t  oermieben  merben  fann,  menn  in  bem  Droden* 
raume  felbft  bie  ^f^e  auS  bem  fyeuerraume  ober  bem  ?lf^enlod)e  beS  DfenS 
genommen  merben  mn^.  ^ann  man  ben  Ofen  in  ber  unteren  Stage  beS 
©ebänbeS  anbringen  unb  benfelben  berart  mit  einem  ^diantel  umgeben,  ba§  bie 
jmifd)en  'ilJiantel  unb  Ofen  eintretenbe  unb  !^ier  ermärinte  ?uft  in  ben  Droden* 
raum  geleitet  mirb,  fo  Ijat  man  eine  Suftljeijung,  bereu  2Birfung  beim  f^arben- 
trodnen  eine  fe^r  günftige  ift.  Denn  bie  f^arben  trodnen  oermöge  ber  burd) 
bie  ?uftl)eijnng  erhielten  ftetigen  Srneuerung  ber  Suft  im  Drodenjimmer  fel)r 
fd)ned,  ebenfo  mirb  l)ierbei  bie  Verunreinigung  buri^  Slf^enflaub  oermieben. 
3um  SluStritte  ber  mit  Sßafferbampf  gefc^mängerten  ?uft  ift  irgenb  eine  Öff* 
nung  ober  ein  Ventil  an  ben  51u§enmänben  beS  ßimmerS  ober  in  ben  genfter* 
fdjeiben  anjnbringen.  Vefd)äftigt  eine  f^abrif  eine  ^oc^brndbampfmaf^ine,  fo 
fönnen  bie  ouStretenben  Dämpfe  au^  jur  §eijung  ber  Drodenftuben  an* 
gemenbet  merben,  inbem  man  eine  9Jöf)renleitung  oon  SRetad,  oon  Tupfer  ober 
©u^eifen  anbringt,  burd)  meldje  jene  füetourbömpfe  geleitet  merben.  Seljtcre 
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üerbidjten  fid)  in  ben  9iöi)ren  ju  SBaffer,  für  beffen  2lbflu§  am  niebrigften  Steile 
ber  9iöf)re,  menn  ber  3)amf)f  am  oberften  (Snbe  eintritt,  S3orforge  getroffen  fein 
mn^.  SD^ittetö  foldjer  (Sinrid)tnngen  fann  man  burc^  jmecf mäßige  53ermenbung 
beS  fonft  ungenutzt  entraeic^enben  SRetourbampfeö  bie  ganje  jum  f^arbentrodnen 
nötige  ^eijung  umfonft  l^aben. 

SDie  Stellagen  jum  2lufreil)en  ber  Strocfenbretter  finb  oon  berfelben  21rt, 
»nie  bei  ben  oben  bef^iebenen  Strocfenfd)ul)pen  jum  Strodnen  ber  (Srbfarben. 

muffen  ^»nifc^en  benfelben  jebod)  ®änge  gelaffen  merben,  welche  jum  25er^ 
ft^ieben  ber  iöretter  unb  ju  il)rem  ^erauönelimen  l)inlcingli(^en  0^aum  laffen. 

3um  Strodnen  üon  langfamer  trodnenben  färben  in  größeren  Stüden, 
»nie  Äremfermei^,  ^oUänbifdjeS  331ei»nei^,  benu^t  man  Stellagen,  melc^e  au8  nur 
einigen  breiten  Satten  l)ergerid)tet  finb,  bie  ftatt  ber  33retter  jum  ^Inflegen 
ber  färben  bienen.  9}ian  legt  bie  Stüde  nad)  bem  5luöne§men  au@  ben  formen 
bireft  auf  biefe  Satten,  auf  benen  fie  rafd)er  trodnen,  alö  auf  Sßrettern,  meil  bie 
Suft  fie  ^ier  auf  aßen  Seiten  non  unten  nad)  oben  umfpielen  tann. 

®ag  Srodnen  an  ber  Suft  fann  in  eben  fold)en  Sd}upf3en  erfolgen,  mie 
baS  ber  (Srbfarben,  aber  jtnedmä^iger  bringt  man  bie  Steßagen  für  bie  ^ier 
in  33etrad)t  fommenben  fünftlii^en  SIßineralfarben,  ba  bereu  9Jioffe  gemöl)nlid) 
ni^t  fo  gro^  ift,  unter  bem  ®ad)e  eineö  ©ebäubeg  an,  tneldjeg  mit  Öffnungen 
jum  “Durc^juge  ber  Suft  nerfet)en  ift.  ®urc^  bie  SBürmeangftra^lung  ber  SDä^er 
im  Sommer  erlangen  bie  Strodenräume  eine  §ofe  SSemperatur,  »nel^e  ba§ 
Strodnen  ber  färben  fepr  befd)leunigt. 

S3ei  mannen  färben  rei^t  bie  einem  mit  .gioljgerüften 

auggefüßten  S;rodenjimmer  geben  barf,  nid)t  au^,  um  ben  Farben  einen  Stroden= 
juftanb  ju  geben,  ber  ipnen  ein  fc^önereg  2lnfef)en  erteilt,  bag  aut^  bann  bleibt, 
»nenn  fie  nac^^er  »uieber  aug  ber  Suft  Saffer  anjie^en.  Strodnen  fold)er 

Farben  benu^t  man  befonberg  eingerichtete  33orfehrungen,  meifteng  gemölbte, 
gemauerte  SHäume,  bie  man  bur^  einen  fteinernen  ^anal  oon  au§en  l)eijt,  ber 
am  Söoben  beg  SSrodenraumeg  herumgeführt  ift.  SDie  Steßagen  ober  9?egale 
in  biefen  Strodenräumen  finb  bann  t)on  (Sifenftäben  erridjtet,  unb  menn  eg  nötig 
ift,  oer»nenbet  man  alg  Unterlage  für  bie  Farben  nic^t  33retter,  fonbern  fletnere 
oerjinnte  331ed)platten  ober  Kupferblech,  ß^ein  erreicht  burd)  biefeg  Sirodnen, 
bei  meldhem  man  eine  Temperatur  big  100®  unb  barüber  anwenbet,  nur  bic 
Entfernung  beg  ben  f^arben  abhärierenben  SBafferg.  Soß  aug  einem  getrodneten 
9Ueberfchlage  au^  bag  ^pbrattoaffer  ober  d)emifch  gebunbeneg  Sfißaffer  noch  ^^^g* 
getrieben  merben,  fo  mirb  ber  Siieberf^lag,  no^bem  er  an  ber  Suft  ober  in 
Trodenftuben  mitteig  einer  ber  tiorher  befd)riebenen  9)iethoben  getrodnet  ift, 
geglüht,  mog  auf  biefelbe  Söeife  mie  bei  ben  Erbfarben  ju  gleichem  3'^ede 
gefthieht  unb  oben  bei  ber  Kaljination  angeführt  mürbe.  9JJan  benu^t  baju 
bie  im  f^rüheren  befd)riebenen  Kaljinieröfen. 


5?Dm  5ßuloerifteren. 
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8.  55om  ‘ißuttierifteren  ber  ^orben. 

®iefe  D^ieration  lütrb  mit  benfelben  9)ittteln  unb  (Stnrid)tungen  bemerf= 
fteüigt,  mie  bet  ben  (Srbfarben,  unb  eg  bebavf  ba^er  rüdfic^ttid)  beg  ^uluertfiereng 
ber  fünftlidjeu  SJtineralfarben  feiner  weiteren  Erläuterungen.  -Sm  größeren 
9}ia§ftabe  [inb  ba^n  bie  S^oüfäffer  ober  Kugelmühlen  am  geeignetften.  Ein 
9?oEfa§,  bag  faum  eine  “iPferbefraft  erforbert,  oerwanbelt  j.  33.  öon  gemifd)ten 
©rünen  innerhalb  40  big  45  SJJinuten  3  big  4  3tr.  in  ein  fehr  feineg  'ißuber, 
ebenfo  bie  mit  ©ipg  ober  ©chwerfpat  üerfeljten  Ehromgelbe,  unb  überhaupt 
fotd)e  färben,  welche  alg  <Stüde  trodnen,  aber  im  gangen  bod)  nur  einen 
geringen  toie  eg  gewöhnlich  nnb  mit  ben  meifien 

93äneralfarben  ber  f^att  ift.  ®ag  ^f3uIoer  wirb  fo  fein,  ba^  man  bag  ©ieben 
babei  oöllig  entbehren  fann.  jDag  ©ieben  im  Kleinen  ober  ©ro^en  wirb,  wo 
eg  nötig  ift,  auf  gang  biefelbe  äßeife  auggeführt,  wie  bei  ben  Erbfarben  an* 
geführt  worben  ift. 


3  e  i  t  e  r  b  [  n  i  1 1. 


g0n  ^tx  ptonlfarb^n  tljren  OBig^n- 

frijaften  tm  ^T^x}u\[en. 


1.  '^ei^e  ^arßen. 

Unter  bie  weiten  Farben,  inelclje  burcb  c^emtfc^e  ^rojeffe  tm  ©ro^en  ober 
kleinen  ^ergefteUt  werben,  fann  man  nur  bret  toor^ügtid)  brau(i^bare  rechnen, 
ba§  Sletwet^,  baS  wet^e  betbe  als  SBaffer-  ober  Ölfarbe  aü* 

gemein  gebraucht  werben,  ferner  ben  fünftüd)  bergeftellten  fc^wefelfauren 
33arl)t,  Blanc-fixe  ober  au^  ^^ermanentwei^  genannt.  5(u§erbem  fommt 
nenerbingg  f)äufig  nod)  ein  ©emenge  be8  fünftli^en  fc^wefelfauren  53arl)t8  mit 
©c^wefeljinf  unter  bem  Flamen  Sit!§opone  alö  wei^e  f^arbe  üor.  <Bd)wefet* 
faureö  33Ieio5t)b  gelangt  in  ben  §anbel  unter  ber  23ejei^nung'j9JtetaIIwei§ 
nit^t  fowol)!  be^ufg  55erwenbnng  alö  QJiaterf arbe ,  fonbern  ju  anberen  3'^erfen, 
53.  jur  ©iegelladf abrif ation,  um  wei^e  Sade  bamit  ^erjuftetten. 

A.  23Icitt»ei|c,  ^remferweil,  23cttcttattifrfjtt)ei§,  bfttänbifd^cS 

Sti^ieferwci^. 

®a8  iöleiwei^  ift  bie  ältefte  ber  gebraudjten  fünftli^  bargeftellten  weiten 
f^arben  oon  einer  norjüglic^en  53raud)barf eit,  unb  l)at  erft  in  neuerer  ßeit 
burt^  baö  eine  ^onfurrenj  erfaf)ren.  3n  ben  früheren  3eiten 

fannte  man  nur  baS  ^oUänbifd^e  53Ieiwei^,  nnb  e§  fd)eint,  ba^  ba§  ^Stei» 
wei^  in  ^otlanb  juerj^t  bargefteüt  ift.  5lber  bie  ältefte,  bie  ^oHänbifc^e  ölei* 
wei^fabrifation,  §at  fit^  in  allen  ©taaten  (Suropaö  Oerbreitet,  unb  oielleic^t  wirb 
nod^  bie  ^älfte  atteö  gebrauchten  53teiwei^e§  mit  wenigen  5lbweichungen  nad) 
biefer  5[lietf)obe  bereitet;  obgleid)  ed  j.  53.  ton  (Snglanb  auö  als  englifcheS  ter* 
fanbt  wirb,  fo  f|at  bieS  nur  53ejug  auf  ben  (Sr^eugnnggort,  wäljrenb  man  fonft 
gewohnt  ift,  unter  hoUünbifchem  53leiwei^  eine  ©orte  ju  terftehen,  bie  wegen 
ber  eigenartigen,  hoUünbifdhen  ©arfteüungöweife  befonbere  (Sigenfehaften  hat- 
©päter  fam  bie  bentf(^e  53ereitunggweife  in  ©ang,  nnb  baö  nach 
le^teren,  ton  ber  hotlänbifchen  ®arftetlung  abweid)enben  9Jiethobe  erhielte  ^robuft 


^onänbijd^e  SBIeiweiBfabiifation. 
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erhielt  tiorjügüc^  ben  9^amen  ^remferiüet^,  beffen  Urfprung  jtoeifel^aft  ift. 
(gg  Ijatte  ein  abweic^enbeS  ^u^ere  unb  mor  weit  weiter,  al8  bag  ^otlänbifd)e 
Sleiwei^.  iJJod)  fpöter  fdjeint  bie  franjöfifdje  jDarfteltungöroeije  im  ©ro^en  fowo^t 
in  ^ranfrei^  al§  and)  in  ®eutfrf)tanb  an  wenigen  Drten  eingefü^rt  worben  ju 
fein,  unb  fie  befielt  ebenfalls  no^.  3)aS  ^lobuft  l)at  eine  oorjüglid)e  SBei^e, 
aber  feine  übrigen  (Sigenf^aften  finb  nid)t  fo  beliebt,  als  ba^  baSauf  biefe  2Beife 
erzeugte  ^^robuft  eine  9^acf)a^mung  ober  größere  ißerbreitung  ber  ^abrifalionS= 
weife  ^ätte  ^eroorjnrufen  i.iermo(^t. 

®ie  33enennnng  biefer  f^orbe  ift  eine  oiel  richtigere,  alS  biejenige  ber 
meiften  übrigen  Farben,  benn  biefe  wirb  entweber  bireft  auS  331ei  ober 
bo^  aus  331eioi't)b  gewonnen.  3luf  bie  Sieinheit  ber  weiten  ^arbe  beS  erzeugten 
3Bleiwei|eS  33ereitungSweife  einen  großen  @influ§,  aber  oieleS 

hängt  babei  and)  üon  ber  9ieinheit  beS  331eieS  ab,  ®ie  ^auptfa^e  ift,  ba^  baS 
S31ei  üollfommen  frei  üon  Tupfer  unb  (Sifen  fei,  wäl)renb  '^Intimon  unb  Heine 
SJiengen  «Silber  o^ne  Sinwirfung  finb.  jDaS  fchönfte  331eiwei^  wirb  auS  einem 
33lei  erhalten,  welches  0,5  bis  0,8  ‘'fßroj.  SBiSmut  enthält,  f^atlS  eS  fi^  nad) 
bem  StuStragen  ber  Soogen  jeigen  foüte,  ba§  bie  Operation  unöotlftänbig  oer* 
taufen  ift  unb  fid)  gefärbte  SSleberbinbungen,  wie  SSleifnbojpb,  331eiophb  ober 
331eiophbhhbrat,  gebilbet  hß^eti/  fo  beruht  bieS  meiftenS  nid]t  auf  ber  Sefdhaffen» 
heit  beS  SJietallS  felbft,  fonbern  in  ber  unrid)tigen  Rührung  ber  Soogen;  biefe 
Unannehmüchteiten  üerfd)winben  and)  gewöhnlich  bei  ber  weiteren  SSerarbeitnng 
beS  roten  S31eiwei§eS  (iBaf^en  ufw.).  Statt  febo^  oom  Slei  eine  Slnalpfe 
ju  ma^en  nnb  bie  9teinheit  beSfelben  jn  unterfud]en,  unterri^tet  man  fi^ 
üon  feiner  ©üte  fogleid)  noch  9tefultate,  baS  man  non  einer  ‘'fJrobe  beS 
SleieS  erhält,  bie  man  berfelben  Sehanblung  unterwirft,  weld)e  man  anwenbct, 
um  im  ©ro^en  ^leiwei§  auS  ^lei  jn  erzeugen. 

1.  §oilänbifd)e  331eiwei§fabrifation. 

-  3Benn  man  einen  in  ber  Oide  öon  etwa  2  mm  gegoffenen  8  bis  10  cm 
breiten  331eiftreifen  fo  oufrollt,  ba^  fi^  baS  ^lei  nirgenb  gegenfeitig  berührt, 
unb  biefeS  331ei  bann  in  einen  glafierten,  ^nr  §älfte  mit  f^rn^t=  ober  ©iereffig 
gefüllten  Oopf,  in  ben  man  nod)  etwoS  Äleie,  Stiehl  ober  h^’^S^S^bt, 

fo  einfeljt,  bo§  baS  331ei  über  bem  (gffig  ftel)!,  ohne  iljn  ju  berühren,  waS  leid)t 
burd)  ein  höljerneS  ^reuj  gefd)ehen  lann,  ouf  weites  bie  SSleiroüe  gefegt  wirb; 
wenn  man  ferner  biefen  Oopf,  mit  Oedel  oerfehen,  an  eine  warme  Stelle  fe^t, 
j.  33.  hinter  einen  im  SBinter  täglich  geheijten  Ofen,  fo  wirb  man  finben, 
wenn  man  benfelben  nach  einigen  SJionaten  öffnet,  ba§  baS  331ei  entweber  gonj, 
ober  üon  ou^en  nach  innen  ju  einer  Sd)id)t  eines  Weiten  Körpers  jerfreffen  ift. 
Oiefer  Körper  gibt  burd)  ßei^i^eiben  boS  fdjönfte  331eiwei^,  weld)eS  im  wefent- 
liehen  eine  33erbinbung  non  ißleioppb  mit  Äohlenfäure  ift.  OoS  331ci  hnt 


28 


.§ollänbij(?^e  33Iein)eifefabnfQtion. 

[id^  tn  ber  Särnie  itnb  unter  bem  (Sinfluffe  ber  Sffigbäm^jfe  forao^I  oj^biert, 
alö  aud)  mit  Äo^lenfäure  uerbunben.  3)er  ©auerftoff  gur  D^^bation  beS  iöleieö 
fam  aus  ber  iu  ben  gebrungenen  Suft,  ebenfo  auc^  ein  Seil  ber  ^o^ten* 
fäure,  mä^renb  ber  aubere  Seit  auS  ber  33ermefung  ber  bem  Sffig  j^ugefe^ten 
©toffe  entftanb.  Ser  (äffig  vermittelt  ben  'iProje^,  mit  äöaffer  gelingt  ber 
33erfud)  ni(^t;  bie  3lrt  ber  55ermittetung  merben  mir  fpäter  aber  genau  fennen 
lernen.  Siefe  Ummanbtnng  beS  SteieS  im  Sopfe  jeigt  bie  ^ottänbifd)e 
gabrifation  im  Steinen  auSgefü^rt.  3m  ®ro^en  mirb  bie  gabritation  analog 
bur(^gefUl^rt,  mit  bem  Unterfd^iebe  nur,  ba^  man  fidt)  befonberS  jmedmä^ig 
geformter  Söpfe,  jmedmä^ig  gegoffenen  33teieS,  einer  menig  foft* 
fpieligen  (grmärmung  unter  Slnmenbung  oieler  billig  unb  jnfällig 
erlialtener  Äo^lenföure  bebient,  nnb  ba§  bie  Operation  auf  gro^e  5Diengen 
5öleieS  auf  einmal  auSgebe^nt  mirb. 

Sem  Stei  gibt  man  bie  geeignete  f^orm  bnrd)  (Sieben.  @S 
l)at  teils  bie  fd^on  befprod^ene  ^orm,  teils  benu^t  man  nod^  33tei  in  ber  @eftalt 
Von  Sedetn  für  bie  Söpfe.  3n  (Snglanb  bagegen  menbet  man  33lei  in  f^orm 
von  (Sittern  an,  meld]e  ebenfo  aufgerotit  merben  mie  bie  Patten.  (£s  merbe 
erft  baS  ©ie^en  biefer  33leiformen  befprod^en. 

3n  biefem  33e^nfe  mn^  baS  33tei  gef^mot3en  merben.  ^an  vermenbet 
überall  gu^eiferne  Reffet  Von  etma  0,9  bis  1  m  im  Surd^meffer  unb  von  eben 
fo  viel  Siefe,  mit  rnnbem  gemölbtern  33oben,  ftart  im  @u^  mit  einem  ftarlen 
9?anbe  ober  Oranje  verfeljen,  bamit  ber  Reffet,  an  leljterem  ^ängenb,  eingemauert 
merben  fann.  (Sr  mirb  in  bem  ©ie^tofate  in  gemö^ntid^er  .^effetmauerung 
eingemauert,  unb  o^ne  9^oft,  menn  mit  ^olj  gefeuert  merben  foll.  Um  bem 
Reffet  eine  möglid)ft  fefte  ©tetlung  ju  geben,  mirb  er  beim  ©inmauern  mit 
bem  33oben  auf  brei  ©eiten  beS  ^enerraumeS  auf  einen  badfteinbiden  35orfprung 
gefteHt.  Sie  f^enerung  mirb  fo  eingerid)tet,  ba§  baS  geuer,  nad)bem  eS  ben 
33oben  beS  ^effelS  beftri^en  ^at,  and)  um  beffen  ©eiten  l)erumfd)lägt.  Sie 
©eitenmänbe  ber  ©inmauerung  enben  in  gleid)er  ©bene  mit  bem  ftarlen  Reffet* 
ranbe;  biefelben  merben  feljr  gefd^ont,  menn  fie  bnrd)  eine  gu^eiferne  glatte 
bebedt  merben,  meldje  um  ben  ^effel  einen  9^ing  bitbet,  ber  fetbft  nod)  mit  einem 
nad|  unten  ge^enben,  bie  ÜJlauer  einfaffenben,  etma  6  bis  8  cm  breiten  eifernen 
9lanbe  ober  S^orfprunge  verfemen  ift.  D^ne  biefe  33orrid)tung  leibet  bie  9Jlauer 
fe^r  burd^  auf  biefelbe  geljobene  IBleibtöde,  meld)e  bie  ©teine  halb  jerftüdeln 
unb  jerbrödetn. 

Sie  f^ormen,  in  meld^e  baS  S3lei  gegoffen  mirb,  lönnen  fomol)t  von  Sied) 
als  von  ©n^eifen  gefertigt  fein,  äßenn  baS  Slei  in  etma  10  cm  breite 
©treifen  gegoffen  merben  foK,  bie  0,6  ober  0,9  m  lang  finb,  fo  benu^t  mon  als 
formen  ebenfo  lange  unb  ebenfo  breite  vieredige  bleierne  ober  gn^eiferne 
^(iftd)en  mit  einer  etma  0,65  cm  l)ol)en  ober  nodl)  niebrigeren  ©eitenmanb 
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(Sö  mögen  btefe  Ääftö^en  öon  S3Ie^  ober  ©u^eifen  fein,  fo  werben  fie  mit 
einem  auf  ben  33oben  angenieteten,  nac^  ber  S^i^tung  ber  Sänge  ge^enben 
eifernen  0tiel  nerfe^en,  ber  in  eine  jDüttenrö^re  ober  in  ein  D^r  enbigt,  in 
metd)e8  noc^  ein  ^öljerner  @riff  geftedt  werben  fann.  Sßenn  ber  eiferne 
0tiel  etwa  30  cm  lang  ift  unb  ber  ®riff  15  cm  ißerlängerung  t)at,  fo  ift  er 
jur  §anb^abung  ber  gorm  bequem  genug.  Sßenn  baö  Slei  ju  runben  ®ecfeln 
gegoffen  werben  foü,  fo  benutzt  man  al8  formen  runbe  Sdieiben  oon  Sied) 
ober  ©u^eifen  non  bem  3)urd)meffer  ber  Stopfe  im  Sfnnern,  unb  einem  ebenfo 
I)o^en  S^ianbe,  welche  mit  einem  eben  folgen  ©tiele  üerfet)en  finb,  wie  bie  langen 
formen,  ©oll  ba8  Slei  bagegen  in  ©itter  gegoffen  werben,  wetd)e  Streifen 
oon  gleidjer  ©rö^e  bilben  unb  wel^e  au§  SRafc^en  üon  2,6  cm  im  Duabrat 
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hefteten,  fo  enthält  ber  Soben 
ber  I^ormen  breifantige  Ser= 
tiefungen,  Süffeln,  bereu  Spi^e 
nac^  unten  ge^t  unb  bie  oben 
weiter  finb.  3)a@  Slei  erpält 
bann  burd)gel)enb§  eine  brei» 
fantige  gorm  mit  einer  ebenen 
Safiö,  wenn  e§  in  biefe  nelj^ 
förmigen  S^iffelungen  pineim 
läuft.  Sind)  bie  leljteren 
f^ormen  finb  mit  Stielen  üer* 
fel)en. 

3;n  ber  gig.  12  finb  bie  gitterartigen  Ratten 
obgebilbet.  ®a8  Sc^meljeu  gefc^iel)t  in  bem  in 
gig.  13  bargeftedten  Dfen,  ber  au§  bem  eifernen 
Sdjmeljfeffel  A  befielt,  über  bem  fic^  eine  2lb* 
juggl)aube  A'  unb  ein  Slbjugöro^r  A”  befinbet,  ^ 
baö  in  einen  gut  jieljenben  Sd)ornftein  müubet,  S 
um  bie  gefäl)rlid)en  SDämpfe  abjuteiten.  ©ine  eiferne  ^^ür  B  fc^Iie^t  bie 
Öffnung  ber  §aube  A'  ab,  bie  nur  beim  Sluögie^eu  be8  pffigen  SleieS  ober 
©iutragen  be§  frifc^en  SJiateriafö  geöffnet  wirb. 

Son  ben  formen  braud)t  man  jum  ©ie^eu  o^ne  Slufent^alt  eine  Slnjapt 
oon  swötf  big  fünfjepu  Stüden,  fc  mel)r  oor^anben  finb,  befto  beffer. 

Ülu^erbem  finb  alg  ©erätfd)aften  jum  Sleigie^eu  nod)  nötig :  ein  eiferner 
Süng  oon  5  cm  breitem  ©ifen  unb  etwa  0,3  m  ®ur^meffer,  einer  ober  einige 
eiferne  ©ic^Iöffel  Oon  ©ifenbied)  mit  fd^matem  feitwärtg  geridjtetem  SluSlaufe 
unb  ^öljernem  Stiel ;  ein  beweglicher  2:ifd),  ben  mau  neben  ben  .ßeffel  fteUt  unb 
beff  eu  Sorb  ober  Slaf  el  am  beften  auö  einer  S  a  n  b  ft  e  in  *  ober  ©  i  f  e  u  p  I  a  1 1  e  beftel)t. 
SJÜt  biefen  Sorri^tungeu  unb  ©erätfd)aften  fann  atöbaun  bag  ©ie^eu  beginnen. 
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^oHänbiic^e  ^ölciweifefobrifation. 


9[Ran  [teilt  einige  Sleiblöde  ober  ?0iulben  oou  33Iei,  loie  [ie  im  ^anbel 
üorlommen,  ober  füllt  fleineS  S3Iei  al§  5Ibgänge  oon  ber  33Iehüei§fabrifatiou 
in  ben  Äeffel  nnb  ^eijt  benfelben  an.  SBenn  nod^  ein  9ieft  oon  S3Iei  oom 
toor^erge^enben  ©djmeljen  im  Reffet  ift,  ba§  benfelben  bid)t  berü()rt,  fo  fommt 
biefeö  halb  in  §In^,  nnb  fo  auc^  boS  baranf  gelegte,  bad  teil§  einfinft  nnb  fo 
and)  in  SSerü^rung  mit  ber  ^effelmanbung  fommt.  -Öft  aber  ber  Äeffel  anfangs 
leer  getoefen,  fo  teilt  fid)  njegen  fel)lenber  33erüf)rungSflci^en  bie  SBärme  bem 
®Iei  nnr  langfam  mit,  eS  banert  lange,  bis  baS  ©c^meljen  anfängt,  bann  aber, 
menn  ein  Xeil  beS  ^leieS  gef^moljen  ift,  gel}t  eS  fd)on  rafc^er  oor  fid).  Um 
biefen  SSorteil  beim  näd)ften  ©c^mel^en  ju  l^aben,  entleert  man  ba^er  ben  ^effel 
nie  ganj,  fonbern  Iä§t  fo  oiel  barin,  ba^  ber  fonfaoe  3;eil  beS  33obenS  bebedt 
bleibt.  SBenn  n)äf)renb  ber  C>^^3ung  baS  33Iei  jnfammengefunfen,  bie  ißlöde 
gefd)moIjen  finb,  fo  gibt  man  fogleid)  toieber  nene  nad)  nnb  leitet  über^anpt 
beim  ©d)meljen  baS  f^euer  fo,  ba§,  tnenn  bnrd)S  (Sieben  ber  Äeffel  nac^l^er 
leerer  tnirb,  ein  eingelegter  33Iod  nur  nad)  nnb  nad)  fd)mil3t,  ober  ba§  über* 
I)au))t  ber  ^effel  ooÜ  gehalten  nnb  biird)  baS  jugefetjte  53Iei  baS  @efd)mo4ene 
ftetS  in  einer  5:emperatur  erl)alten  roirb,  bie  fid)  nic^t  nie!  über  ben  ©d)mel3* 
))unft  beS  Bleies  erijebt.  ilfian  üermeibet  baburd),  ba§  burd)  eine  fef)r  raf(^e 
Di't)bation  33ilbung  oon  33Ieiafd)e  ftattfinbet,  jugleic^  erfaltet  bann  and)  baS 
gegoffene  SSIei  leichter. 

Sßenn  baS  33Iei  gefd)moIjen  ift,  fo  I)at  fid)  ftetS  eine  SDienge  bemfelben  an* 
I)ängenber  Unreinigfeiten  nad)  oben  begeben;  menn  9?efte  oon  33Iei  aus  ber 
Slehuei^fabrifation  nmgefd)mo4en  toorben  finb,  fo  gibt  baS  an^ngenbe  iölei* 
loei^  ^leioj^b,  baS  fid)  ebenfalls  auf  ber  Dberflä^e  anfammelt,  jugleid^  mit 
bem  Di'i)be,  loelc^eS  entfte^t,  inbem  ein  Sleil  33Iei  oerbrennt.  jDiefe  Unreinig* 
feiten  mit  bem  S31eio);Qb  bilben  bie  33Ieiafd)e,  meld^e  alS  mef)r  ober  minber 
bide  ©d)ic^t  auf  bem  33Iei  [(^toimmt.  Slian  fd)öpft  ben  größten  Steil  ab,  tooju 
man  fid)  mit  33orteif  eines  burc^Iöd)erten  eifernen  ©d)aundöffeIS  bebient,  nnb 
legt  bann  ben  eifernen  9?ing  ein,  ber  auf  bem  33Iei  fd)mimmt.  -Onner^Ib 
biefeS  3?ingeS  fd)öpft  man  alle  33Ieiafcbe  rein  ab  nnb  benagt  nun  biefen  rein* 
gel)altenen  f)^aum  jum  5luSfd)ö)3fen  beS  33IeieS,  mä^renb  man  ben  übrigen 
9iaum  ein  ojenig  mit  33Ieiafd)e  bebedt  galten  fann,  tooburd)  ber  ßutritt  ber 
Suft  ge^inbert  nnb  bie  S3Ieioyt)bbiIbung  oerminbert  toirb. 

Qft  atteS  fo  loeit  oorgeric^tet,  fo  legt  ein  5lrbeiter  auf  ben  oor  bem  ^effel 
fte^enben  Sifd)  eüoa  fed)S  bis  ad)t  [formen,  ein  anberer  ^Irbeiter  gie^t  in  jebe 
berfelben  einen  Söffel  ootl  beS  gefd)mol3enen  33IeieS,  fo  ba^  eS  gerabe  bie  rechte 
©tärfe  befommt,  nnb  mit  einer  2lrt  2öurf,  bamit  eS  barin  gef)örig  auSeinanber 
fließt.  ©iS  ber  (Sieger  bie  le^te  f^^orm  anfüdt,  nimmt  ber  ^anblanger  nad) 
nnb  nac^  febe  oorI)in  gefüllte  gönn  fjimoeg,  menbet  fie  am  anberen  @nbe  beS 
j£ifd)eS  um,  bamit  bie  erftarrte  'ißlatte  I)eranSfäIIt,  nnb  fteüt  fie  mieber  l^in;  fo 
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ge^t  ba§  ©ie^en  unb  Segne^men  oI)ne  Unterbred)ung  fort.  SBerben  bie  gönnen 
jn  ^ei^,  fo  ba§  bie  juerft  gegoffenen  “ipiatten  nid)t  erftarrt  finb,  big  ber  ©ie^er 
mit  ber  lebten  fertig  gemorben  ift,  fo  taufd)t  er  fie  mit  fatten  gönnen  aug,  big 
bie  unterbeffen  erMteten  mieber  nötig  unb  braudjbar  gemorben  finb.  ^uf  biefe 
2Beife  finb  jmei  9}iann  imftanbe,  innerhalb  12  ©tunben,  fe  nodjbem  fie  geübt 
finb,  2000  big  3000  kg  23Iei  ju  tiergie^en. 

Slöpfe,  meld)e  man  anmenbet  (gig.  14),  um  fie  mit  33tei  unb  @ffig 
auf  bie  f^on  angeführte  Sßeife  ju  befd]iden,  meidjen  moI)I  in  ber  ©rö^e  etmag, 
hoch  nid)t  oiet  ooneinanber  ab.  ©ie  hoben  etwa  23  cm  an  $öhe,  finb  oben 
10  big  13  cm  meit,  nad)  unten  ftetg  oerjüngt  unb  hoi>en  im  Innern  in  ber 
halben  §öhe  brei  ober  B«ngen  tion  Son,  meld)e  2,5  big  2,9  cm  her^ 

oorftehen  unb  geeignet  finb,  bie  ^öleiroüen  ju  tragen,  meld)e  in  bie  S;öpfe  ein* 
gefegt  roerben  foüen.  gn  ben  meiften  gabrifen  merben  Xöpfe  angemenbet,  bie 
üon  gemöhntidjen  Slöpfern  aug  gemeinem  Slöpferton  an*  gig.  14. 
gefertigt  unb  mit  ber  gewöhnlichen  fd)leöhten  S3leiglafur 
glafiert  finb;  fold)e  holten  bann  fd)ted)t,  meit  berSffig  nad) 
unb  nad)  bie  ©tafur  auftöft,  motion  fie  enbti^  fpröbe 
merben;  ber  größte  9'?ad)teit  ift  febod)  ber  ißertuft  an  (gffig 
aug  benfetben,  ba  ber  le^tere  bann  feine  SBirfung  auf  bag 
S3tei  nid)t  oottftänbig  äußern  fann.  Um  biefem  Übelftanbe 
abjuhelfen,  gie^t  man  in  mand)en  gabrifen  ben  unteren 
Seit  ber  Söpfe  mit  “ißech  aug,  metd)eg  bie  ‘ißoren  berfelben 
ungefähr  mie  eine  ©lafur  oerftopft.  3lm  aüerbeften  finb 
febod)  jebenfaltg  fotd)e  Söpfe  non  ©teinjeug,  metd)eg  nid)t 
porög  ift  nnb  unter  feinen  Umftänben  üon  bem  Sffig  an* 
gegriffen  mirb.  S)iefe  Söpfe  führen  überall  ihreg  ©e* 
bran^eg  wegen  ben  ‘:)Jamen  Äatjiniertöpfe.  Sin  manchen  Drten  oerfieht 
man  fie  nod)  mit  Siedeln  oon  berfelben  SJiaffe,  mag  unbeftreitbare  S3orteite 
mit  fid)  bringt;  bann  bürfen  fie  aber  nid)t  fehr  genau  fd)lie§en,  foubern  nur 
eine  Slrt  gewölbten  Sad)eg  bilben,  bag  bod)  anf  ben  Söpfen  fefthätt,  weil  ber 
Sedel  im  gnnern  einen  oorfpringenben  9^anb  hot,  ber  etmag  in  ben  Sopf 
hineinragt,  fo  ba|  ber  Sedel  nitht  augmeid)en  fann.  gn  biefem  gatfe  merben 
jumeiten  au^  größere  Simenfionen  ber  Söpfe  gewählt. 

Sie  Erwärmung  ber  Söpfe  im  ©ro^en  gefd)ieht  in  eigenen  (ginrid)tungen, 
bie  man  So o gen  nennt.  Slber  bie  SBärme  mirb  hierbei  ni^t  burd) geuerungen, 
fonbern  burd)  bie  SBermefung  hertiorgebrad)t,  in  meld)e  organifche  ©toffe  über* 
gehen,  wobei  fie  jugleid)  grojje  3J?engen  oon  lohten fäure  entmideln.  Sllg 
hierju  paffenbe  ©toffe  mürben  oon  Sllterg  her  frifcher  ^ferbebünger  unb 
gebraud)te  ©erberlohe  oermenbet,  bie,  mie  wohl  beinahe  gebermann  befannt 
fein  mirb,  auf  Raufen  liegenb  fehr  oiet  SBärnie  entmideln,  unb  and)  jur  Sin» 
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tegung  öon  grUpeeten  in  ber  (Gärtnerei  gebraucht  werben,  um  bie  23eete  baburc^ 
ju  erwärmen,  ^ei  btefem  33organge  nerbrennt  na(^  nnb  nac^  bie  Jünger* 
nnb  Si^ol^fubftanj  ouf  biefelbe  SBeifc,  wie  man  fie  getrorfnet  im  Ofenfeuer  öer* 
brennen  fann;  nad)  noHenbeter  SBerwefung  bteibt  ebenfaHö  nur  baöjenige  jurücf, 
wa«  beim  Verbrennen  alg  5bf^e  jurüdfgeblieben  wäre,  nnb  bie  ^oljartige  ©ub= 
ftanj  nerwanbelt  fic^  ebenfo  wie  bei  ber  Verbrennung  in  Äo^Ienfäure,  wonad) 
mitf)in  ber  ^roje§  niei^t  anberg  al8  eine  jo  langfame  Verbrennung  anju^ 
fe^en  ift,  ba^  babei  bie  gr^i^ung  nid)t  big  jur  geuererfc^einung  reicht.  Oaraug 
fann  man  aber  jugleid)  erfe^en,  ba§  bei  ber  ^nwenbung  beg  ^ferbemifteg  nnb 
ber  So^e  ein  beftänbiger  Verbrauch  biefer  äffaterialien  ftattfinbet,  welcher  burc^ 
2fnfd)affung  neuer  engen  in  bem  ?!}fa^e  erfe^t  werben  mu^,  afg  er  tor  fid) 
ge^t.  @g  fann  öon  üor^erein  bemerft  werben,  ba§,  wenn  man  biefe  9JfateriaUen 
burc^  Süftung,  ßerftreuung  ober  burd)  i^re  eigene  (Sr^ifjung  troden  werben  lä^t, 
ber  ^^5roje§  ber  Verwefung  mit  bem  Orodenwerben  berfelben  toon  fefbft  auf^ört. 
(Sr  beginnt  j^war  wieber  bei  neuer  Vefeudjtung,  febod)  ge^t  bie  Verwefung,  wenn 
fie  einen  gewiffen  (Srab  erreid)t  §at,  aHmä^Iid)  in  eine  fangfamere  über,  wobei 
Weber  fo  oiel  äöärme,  noc^  ebenfotoiet  ^of)Ienfäure  wie  anfangg  erzeugt  wirb; 
nnb  ba  für  ben  3'üed  ber  Vübung  beg  Vleiwei^eg  intenfiüe  SBärme  nnb  heftige 
Äo^fenfäurebilbung  oorjügIid)er  wirfen,  fo  ift  eg  für  ben  Vetrieb  biefer  f^abrifation 
nötig,  fid)  gu  oerfi^ern,  ba§  bie  oben  bemerften  ÜJfateriafien  ftetg  in  frifd)em 
3uftanbe  nnb  ju  ben  öorteil^afteften  greifen  ju  bef^affen  finb.  ®a,  wo 
(S^eftüte,  9JfiIitärfafernen,  groge  ^oft^altereien  fid)  befinben,  ift  (Gelegenheit  für 
erftereg,  wo  öiefe  (Gerbereien  finb,  für  le^tereg  SDiaterial  S^achbem  biefe  ©toffe 
einige  S!)fafe  benu^t  worben  finb,  fönnen  fie  fämtlid)  wieber  ju  Oünger  oer- 
wenbet  werben,  wobei  fie  freili^  nid)t  mehr  bag  Volum  wie  beim  Slnfaufe  eim 
nehmen.  (Sg  ift  no^  anjuführen,  ba^  trodener,  frifcher,  jiemfid)  ftrohgemengter 
%rbemift  am  beften  ift.  Unter  ben  Sohforten  finbet  ein  wefentlid)er 
llnterfd)ieb  ftatt.  ?ohe  toon  jungen  Väumen  ohne  harte  9?inbe  erhi^t  fi^ 
weit  mehr  nnb  ift  beffer.  Sohe  oon  weid)em  ^olje  erhi^t  fich  and)  mehr  atg 
bie  oon  ©d)enhotj,  nnb  ^ohe  oon  äBeiben,  weld)e  wie  wei^eg  ©troh  geformt 
ift,  bewährt  fi^  am  aüerbeften.  3Jiift  nnb  Sohe  öon  (Sid)enhofj  wirb 
namentfid)  in  ^oUanb,  äfiift  hauptfäd)fid)  in  ®eutfd)Ianb,  ^ichenhotj 
affein  in  ganj  ©ngfanb,  gid)tenfohe  in  ben  nörbfid)en  Säubern, 
VSeibenfohe  aff  ein  in  'ipetergburg  angewenbet.  Vei  jwedmä^iger  3fn= 
wenbung  geben  jebod)  fämtfiche  SJiateriafien  gute  fRefnftate.  ^ferbemift,  in 
wefchen  ©cf)weinemift  ober  Sfiift  ffeifd)freffenber  Oiere  jufäffig  ober 
abfid)tfid)  gefommen  ift,  taugt  gum  Vehufe  ber  Vfeiwei^fabrifation  nid)t, 
benn  eg  entwideft  fid)  bei  beffen  gäufnig  jugfeidh  fUnfenbeg  ©chwefefwafferftoff* 
gag,  wef^eg  bei  biefem  ‘^ßroje^  Sfnfa^  jur  Vifbnng  üon  ©^wefefbfei  gibt,  wefcheg 
bag  erzeugte  Vfeiwei^  werunreinigt  nnb  beffen  rein  weiter  f^arbe  fd)obet. 
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®ie  (£inrid)tung  ber  Soogen  weicht  twenig  öoneinanber  ob,  weld)e8  9)iatertai 
aud)  fonft  gebroudjt  mtrb.  ben  fübUdjen  unb  iveftltc^en  Sönbern,  in 
®eutfd)Ianb,  Zeigten,  ^oüanb,  (Snglonb,  finb  [ie  in  fd)h)ad)en,  menig 
not  ^lempevaturtuedifel  fd)üljenben  ©eböuben  entgolten,  bereit  äBänbe  juni  2:ett 
felbft  bie  Soogen  augmadjen.  Seffer  ift  e8  iebod)  in  öden  gitden,  menn  fie  in 
©eböuben  angebvadjt  finb,  bie  menig  oom  Semperaturttiedjfel  leiben.  3n  9in^* 
lonb,  0d)tt)eben  unb  ben  nötbUdien  f?änbern  ift  bieS  fogor  obfoUit  notmenbig, 
ntenn  and)  im  SBinter  gearbeitet  merben  fod;  benn  in  biefem  Sode  müffen  bie 
©eböube  ou^er  ben  Woogen  and)  nod)  bie  in  ©örung  befinblid)en  mörmenben 
(Stoffe  auf  nehmen,  meld)e  fonft  im  f^teien  bei  fed)8  SJlonate  anfialtenber  ^öttc, 
menn  oud)  nid)t  burd)  unb  bur^,  fo  boc^  beino^e  ganj  gefrieren  unb  burd) 
S3ermifd)en  ber  gefrorenen  Xeile  mit  ben  raarmen  fJJtateriaUen  ben  ißermefungg^ 
unb  (Srmärmungöfiroje^  in  ber  nad)teiUgften  äßeife  auf^oüen  mürben,  -ön 
btefen  Säubern  merben  ba^er  bie  Soogen  mie  bie  erforberttdjen  @ärung«mate* 
riatien  unter  ben  bemerften  Umftänben  in  maffioen  ©eböuben  untergebrad)t, 
metdje  fogar  nod)  ge^eijt  merben  lönnen  ober  müffen. 

3n  meld)er  Sirt  non  ©ebäuben  bie  Soogen  oud)  ongebradjt  finb,  unb  mie 
fie  oud)  mit  benfelben  fonft  burt^  ^enuljung  einiger  2Bänbe  beg  ©eböubeb  ber» 
bunbcn  fein  mögen,  fo  finb  eg  boc^  immer  mit  33retter  befd)togene  jimmer* 
ortige,  4,6  big  6,2  m  t)o^e,  ebenfo  tonge,  unb  4,6  big  5,6  m  breite  fÜäume, 
moju  born  ein  1,2  m  breiter  ©ngong  bleibt,  ber  olg  Zm  jeitmeife  offen  ge» 
Rotten  mirb  nnb  fo  ^od)  ift,  mie  ber  frioum  felbft.  ©tott  einer  Züx,  meld)e  ouf 
beiben  ©eiten  burd)  ^oljpfoften  begrenjt  ift,  mirb  biefe  Öffnung  oud)  burc^ 
S3retterftü(fe  berfd)Ue^bor  gemad)t,  bie  man  berti{olftei)enb  in  33o^nen  ober 
fRinnen  einfd)iebt,  meld)e  in  bie  SSotfen  entmeber  eingel)auen  finb,  ober  burd) 
jmei  borouf  genogette  Sotten  gebilbet  merben.  9^ad)  öden  (Srfo^rungen  ^ot  bie 
(Seftolt  ber  Sooge  nod)  Sänge  unb  33reite  nur  auf  d)re  ®rö§e,  nid)t  ouf  ben 
33etrieb  (Sinflu^;  eine  beträd)did)e  §öt)e  fd)eint,  mo  man  nid)t  an  Pa|  fporen 
muB,  teinen  Sßorteil  ju  bringen,  üietme^r  ift  fie  nod)teUig  megen  beg  ®rud'eg, 
ber  bei  ber  33efd)i(fimg  entftel)t,  unb  megen  ber  UnbequemUd)!eit  ber  5Irbeiten, 
bie  beim  33efd)icfen  unb  ßndeeren  ber  Soogen  norlommen.  ®ie  größere  ®id)tig» 
feit  ber  SBänbe  ift  nur  oorted^oft,  unb  um  fo  me^r,  bo  feistere  bann  ^ugieid) 
bie  2öärme  beffer  jufanimen5ut)aiten  oermögen. 

(gg  gibt  jm eierlei  33efd)idunggmeifen  ber  Soogen,  moöon  bie  eine  an» 
gemenbet  mirb,  menn  bie  ^öpfe  nid)t  mit  Sonbedetn  oerfe^en  finb,  bie  onbere, 
mo  biefeg  ber  S'od  ift. 

2Benn  bie  3:öpfe  nid)t  mit  Wedeln  oerfef)en  finb,  fo  ift  eg  nötig,  eine 
fünftlid)e  'Dede  mit  Brettern  über  benfelben  l)er jurid)ten,  fo  ba| 
nod)  ber  güdung  in  bie  3:öpfe  fein  ©d)mmj  gelangen  fonn.  Damit  biefe 
Bretter  aber  nid)t  etraa  einseine  Döpfe  serbrüden  fönnen,  fo  bürfen  fie  nic^t 
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bireft  auf  ben  S^ö^fen,  fonbern  müffen  auf  einem  ©Aftern  üon  23o^Ien  rui)eu, 
tt3elrf)e  fe  nad)  ber  @rö§e  ber  Soogen  bte  testeten  in  ber  Ouerri^tung  bur^» 
gieren  (f^ig.  15).  (Sg  gibt  in  biefer  33ejie^ung  mehrerlei  abmeic^enbe  5tnorbs 
nungen,  bie  aüe  gut  finb,  raenn  fie  nur  ben  erfüllen,  ba^  man  bie  S;öpfc 
bid)t  mit  iörettern  bebeden  fann,  fo  ba^  raeber  SJtift  nod)  So^e  t)ineinfällt,  unb 
ba^  biefe  33retter  mit  ber  barauf  ru^enben  Saft  bie  barunter  befinblid)en  Sö:pfe 
nit^t  jerbrüden  lönnen.  (Sineg  biefer  Strrangementö  befte^t  in  ben  bei  33e» 
fd)reibung  ber  iöefdjidung  nebenbei  jn  ermä^nenben  53orrid^tungen. 

^Beginnt  man  mit  ber  33efd)idung,  fo  mu^  frift^er  9)iift  ober  fd^on  in 
@ärung  begriffene  I)ei§e  ober  bod)  fe^r  marme  So^e  an  ben  35erbrauc^§* 
ft  eilen  oorrätig  liegen.  3Jian  fdjafft  bation  auf  ben  33oben  ber  Sooge  eine 


50  bis  60  cm  ^o^e  ©d^id)t,  tritt 
fie  mit  ben  f^ü^en  re^t  feft,  ebnet 
jur  ebenen  Städ)e  auS,  unb  be* 
gie^t  nun  biefen  Steil  mit  äöaffer, 
fo  bo§  er  gehörig  na^  ift.  SDann 
bilbet  mon  auS  jmei  langen  Sßo^len 
unb  aus  j^ioei  fitrjen  in  biefer  Sooge 
einen  haften,  fo  ba^  beffen  SBänbc 
üon  benen  ber  Sooge  gleid)mä^ig 
nur  0,31  bis  0,47m  abfte^en; 
um  0,62  bis  0,94  m  finb  olfo 
biefe  Sollen  bejie^ungSmeife 
lurjer,  als  bie  entff»rec^enben 
inneren  ©eitenmönbe  ber  Soogen. 


Sia-  15. 


y  ©ie  müffen  eine  bei  ber  ?luf* 
*■  ftellung  jur^ö^e  merbenbe  33reite 


l)aben,  mel^e  bie  §ö^e  ber  Stopfe  nm  etma  5  bis  8  cm  überfteigt,  unb  müffen 
4  bis  5  cm  bid  fein.  SDamit  fie  burd}|ben  SDrud  nic^t  in  ben  9J?ift  unb  bie  Solje, 
menigftenS  nid)t  bebeutenb  einfinfen  fönnen,  legt  man  bei  ber  3iifßniinenftettung 
unter  jebeS3of)te  einige  breite Sgrettftüde,  auf  benen  fie  rul)en;  bie  furjen 23ol)ten 
biefer  Säften  fteüt  man  innerl)atb  ber  langen  33oplen  auf,  unb  parallel  mit  jenen 
fteHt  man  jmifc^en  biefe  noc^  einige ^Söo^len  berfelben  2lrt  auf,  fo  bo§  ber  ein- 
gefdjloffene  S'Jaum  in  1,2  bis  1,5  m  lange  gäc^er  geteilt  mirb.  SDiefe  f5äd)er 
bilben  bann  bie  Sträger  für  bie  bedenben  ^Bretter,  ©ie  ftepen  Don  felbft  burd) 
ben  SDrud  ber  längeren  ©eitenmänbe  beS  ÄaftenS  na^  innen  feft.  2Benn 
biefer  innere  haften  burc^  bie  oier  SBoplen  gebilbet  morben  ift,  fo  mirb  ber 
3raifc^enroum  jmif^en  ipm  unb  ben  Soogenmänben  gleichfalls  mit  SDlift  ober 
Sohe  mie  norpiu  bis  jur  (äbene  auSgeftampft,  unb  nun  roerben  bie  gädherboplen 
eingebrad)t.  3e^t  fteüt  fi^  ein  3lrbeiter  in  baS  f^a^,  feijt  j.  33.  oier  9?eif)en 
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leere  Slöpfe  auf,  gte|t  bann  (Sffig  big  ju  ben  hinein,  fel^t  eine  33leiroC(c 

barauf,  bie  unterbeg  anbererfeitg  ^erbeigebrad^t  ift,  unb  legt  no^  einen  33Iei* 
bedel  barauf.  hierauf  fe^t  er  lieber  öier  9?ei^en  ^Eö^fe,  berfä^rt  roie  öor^er, 
immer  rücfraärtg  getjenb,  big  ein  gad^,  unb  bann  ein  ^ac^  nad)  bem  anbern 
botl  gemorben  ift.  @g  fann,  wenn  bie  @a^e  rafc^  gef)en  foU,  in  febem  f^ac^e 
ein  SIrbeiter  bie  Strbeit  t)ornef)men.  ®ie  Sö^fe  unb  bag  S3Iei  werben  bur^ 
anbere  5lrbeiter  jngetrogen,  am  beften  in  2Bannen  ober  Körben;  ebenfo  ber 
($ffig  am  beften  in  ©ie^annen,  aug  wcld)en  bag  '^luggie^en  in  bie  Stopfe 
bequem  erfolgen  fann.  ®er  (Sffig  fann  jwecfmä^ig  mit  gärenben  ©toffen 
gemifc^t  werben,  afg  SJJa^fdjrot  ufw.,  bod)  ift  bieg  nid)t  einmal  nötig. 

SBenn  affe  f^ädjer  biefeg  Äafteng  mit  STöpfen  bef^idt  worben  finb,  fo 
bedt  man  iBretter  ber  ?änge  na^  barüber,  fo  ba§  fie  auf  ben  befagten  23of)fen 
wof)f  aufruf)en.  3fuf  bie  f^uge  jwifc^en  je  jwei  Brettern  fommt  ftetg  ein  britteg 
33rett,  woburd)  ber  33erfc^Iu§  filier  ift.  SJfan  oerwenbet  jur  ®ede  einzöllige 
Bretter;  ift  bie  ®ede  gebifbet,  fo  bringt  man  wieber  eine  ebenfoft^e  ©c^id)t 
oon  SJfift  ober  So^e  in  bie  Sooge,  ebnet  aug  wie  anfangg  nnb  begießt,  bod) 
I)ier  nid^t  ju  ftarf,  bamit  bag  -OJateriaf  nid^t  fo  na^  werbe,  ba^  33rü^e  baoon 
in  bie  barunter  befinblid^en  S;öZ)fe  trofft.  3luf  biefer  Sage  bilbet  man  wieber 
einen  inneren  haften,  wie  tior^in  angegeben  worben  ift,  befe^t  if)n  mit  S^öpfen, 
bedt  mit  Brettern,  olleg  wie  oor^in,  unb  weiter  bilbet  man  eine  britte  Sage, 
big  auf  ganj  analoge  SBeife  bie  Sooge  ganj  angefüllt  ift,  b.  bag  S3Iei  jwifi^en 
So^e  ober  2Jiiftwänben  in  f)orizontaIen  ä'Jei^en  oon  folgen  köpfen  enthält.  jDie 
oberfte  S^Jei^e  enbigt  natürfid)  mit  ber  SJiift»  ober  Sof)bede  auf  ben  ^Brettern, 
(gg  bauert,  wenn  ber  9Jiift  frif^  ober  bie  So^e  warm  genommen  würbe,  ^öd)fteng 
einige  Silage,  fo  ift  bie  Sooge  in  üoüer  Arbeit,  b.  ©ärung,  cg  ftrömt  rnnb 
um  bie  33retter  unb  überall,  wo  fangen  finb,  fe^r  ^ei^er  SBafferbampf  aug,  ber 
big  jn  75®  f)ei^  ift.  9)^an  f)at  nun  bei  ber  ganjen  ©a^e  nid^tg  me^r  ju  tun,  afg 
biefen  ^roje^  fid^  fefbft  ju  überfaffen,  ber  in  oier  big  fed^g  SBodjen  beenbigt  ift, 
wo  bann  bie  SDämpfe  jn  entweid^en  auff)ören  nnb  affeg  troden,  juweiten  fatt 
geworben  ift.  SJian  mu^  jugcfte^^en,  ba^  l^ier  fowof)f  bie  (grwärmung  beg 
33feieg  unb  Sffigg  ofg  bie  53erbampfung  beg  feisteren  unb  bie  (gntwidefnng  ber 
^o^fenföure  auf  eine  wenig  foftfpiefige  unb  zeitraubenbe  SBeife  öor  fid]  gef)t. 

®anz  fo  tier^ält  eg  fid^  bei  ber  33efd^idung  ber  Soogen,  wenn  bie  Söpfe 
mit  jDedefn  oerfe^en  finb.  Sn  biefem  gaffe  fann  man  biefefben,  wie  feid)t  oer* 
ftänbfi^,  z^fur  ebenfo  einfe^en  wie  bieSiöpfc  o^ne3)edef,  aber  man  fann  aud^  bie 
33ifbung  oon  Säften  unb  bie  Slnwenbung  Oon  ^Brettern  afg  ®ede  erfparen.  äöenn 
bie  erfte  ©d)i^t  oon  So^e  ober  9}iift  gefegt  worben  ift,  fo  gräbt  man  einen  STopf 
nad)  bem  anberen  in  bie  naffe  SJiaffe  big  oben  ein,  fütft  i§n  unb  bebedt  i^n 
wieber.  Um  bie  Stöpfe  ^erum  bfeibt  bod)  immer  ein  3)amm  Oon  50  big  60  cm 
Sof)e  ober  3[Rift  afg  (Sinfaffung,  in  wef^e  feine  Söpfe  fommen.  2luf  biefe  Sage 
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fommt  bann  eine  ©c^ic^t  na[fer  roanner  ober  ?[Rift  tton  50  big 
60  cm  ®tcfe,  wel^e  nad]^er  oorfic^tig  feftgetreten  rairb,  bamtt  man  barauf, 
of)ne  ben  nnteren  ©öpfen  jdjaben,  arbeiten  fann.  (S§  mtrb  nnn  anf  biefe 
mteber  eine  Sage  ©öpfe  roie  oor^in  eingegraben,  nnb  bieö  aüeg  mirb  jo  oft 
rcieber^oü,  bi«  ber  Soogenramn  ebenjaüg  angejüKt  ift,  moranf  bann  ba§  ®anje 
jid^  jelbjt  überlajjen  bleibt  nnb  fein  oom  oorigen  abn3eicf)enbe8  33erf)alten  jeigt. 
jDie  9Jietl)obe  mag  in  ben  j^ällen,  mo  bie  Soogen  nic^t  je^r  marm  gebant  jinb, 
ben  5SorteiI  l)aben,  ba^  jid)  ber  3Jnf)aIt  leister  erf)i^t,  meif  feine  feeren  S^iänrne 
ginifd)en  ben  Xöpfen  oorfommen,  jonbern  atte«  mit  9){ift  ober  So^e  erfüllt  ift. 
S3eim  (Sinje^en  mit  9Jiift  ^at  fie  jebod^  einige  ©djmierigfeit  megen  ber  fangen 
33ejc^affent)eit  be8  SJiifteS,  ^errü^renb  oon  bem  ©tro^ge^afte  be«  festeren, 
mä^renb  bei  ^nmenbnng  oon  So^e  bie  3frbeit  feid)t  jn  bemerffteffigen  ift. 

SBenn  bie  Soogen  —  beren  man  ftetS  mehrere  im  ®ange  ^at,  bie  na(^* 
einanber  gefüttt  nnb  entfpre^enb  gefeert  Serben,  affo  jnfammen  eine  unnnter* 
brodjenc  5lrbeit  bifben  —  auSgegoren  f)aben  nnb  erfaftet  jinb,  jo  entfeert  man 
jic  mieber  Oon  oben  na^  nnten.  ®ie  erfte  obere  3)ede  mirb  meggenommen, 
bie  SSretterbede  abgejegt,  bamit  bei  i^rem  2Begne!§men  nid)tS  in  bie  klopfe 
jaffe,  unb  bieje  bann  einjefn  entfernt.  jinb  bann  alle  33feirotten  nnb  ®edet 
mei^,  bei  gntem  ®ange  ift  beinahe  atfeS  33fei  jerfrejjen  nnb  ber  (Sjjig  in  ben 
IJöpjen  üerbunftet;  bie  gebifbete  Sfeimei^majje  ift  ^rt  unb  troden.  9)tan  fteflt 
nun  eine  bid)te  äBanne  neben  bie  göc^er  ober  bie  ©öpfe,  unb  f)ebt  ben  3nf)att 
eineö  Siopfeö  nac^  bem  anberen  in  jolc^e  SBannen  fjerauö,  bie  bann  injmijc^en 
jortgetragen  nnb  burc^  anbere  erje^t  merben.  3Ba8  bei  biejer  5frbeit  etioa  ab' 
brödeft  unb  in  bie  ^Xöpfe  fäfft,  nimmt  man  oorfidjtig  ^erauö  unb  fegt  e§  eben* 
faflS  in  bie  SBannen.  2Ba8  bagegen  ni^t  in  reinem  gejammeft 

werben  fann,  bringt  man  ju  ben  übrigen  bfei^aftigen  3lbgängen  ton  biejer 
j^abrifation  jur  bejonberen  33erarbeitung.  ®ie  Söpje  werben  für  fic^  bei* 
feite  geftefft.  2Benn  jo  eine  Sage  ber  ©öpfe  ganj  entfernt  ift,  nimmt  man 
nac^  Sßegna^me  ber  33ol}ten  nun  bie  zweite  9Jiift*  ober  Sof)bede  wieber  weg  unb 
Oerfö^rt  ebenfo,  bi§  man  auf  bie  felgte  gefommen  ift.  ®ie  So^e  feud)tet  man 
in  ben  ©äugen  ober  wo  fie  fonft  nic^t  im  Söege  fiegt,  auf  Raufen  wieber  an, 
termifd)t  fie  etwa  mit  neuer,  um  fie  wieber  anjuwenben,  fobafb  fie  wieber  in 
©r^iijung  geraten  ift.  (Sbenfo  fann  man  mit  bem  9diifte  terfa^ren,  wenn  er 
einige  SRafe  ober  mit  5öeimifd)nng  oon  frifd)em  gebraud)t  werben  fott,  ober 
man  fä^t  i§n  jum  55erbrauc§e  afö  Jünger  fortfd)affen,  um  it)n  burd)  frifd)en 
ju  erfe^en,  waS  immer  am  beften  ift,  wenn  ftetg  Ißorrat  oon  frifd)em  gefd)afft 
werben  fann. 

2öenn  bie  Stopfe  ni^t  bur^  33retter  bebedt  gewefen  jinb,  fo  fä^t  fi(^  baö 
3fbräumen  nid^t  fo  ootfftänbig  bewerfftefligen,  o^ne  bie  ®edet  ber  S:i3pfe  ju  oer* 
fd^ieben.  9Jion  mu^  fie  in  biefem  ^afle  mit  bem  ®edet  famt  etwag  barauf 
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Itegenber  ben  einen  nad)  bent  onberen  anö  ber  emporl^eben,  bann  bte 
So^e  ntegftreifen,  n^oranf  man  ben  ®ecfet  abne^men  fann;  öon  bo  an  gef^ie^t 
bag  (Sntlecren  ganj  n)ie  nor^in.  ®tnb  erft  einige  SCö^jfe  auggenommen,  fo 
fann  man  an  bie  übrigen  non  ber  ©eite  gelangen,  unb  eg  ge^t  bann  bie  Arbeit 
nac^  einiger  Übung  ebenfaUg  raf(^  üor  fic^.  3n  größeren  gabrifen  befc^äftigt 
man  eine  getniffe  Stnja^I  Arbeiter  [tetg  nur  mit  bem  Sinfej^en  unb  3iugnebmen 
beg  Sleimei^eg,  rooburc^  biefelben  bann  fo  geübt  merben,  ba§  biefe  Arbeiten 
nic^t  nur  rafd),  fonbern  aud)  reinli^  oor  fi^  ge^en. 

®ie  auggenommenen  jerfref  jenen  SleiroUen  merben  in  ein  anbereg, 
nnb  jmar  am  jmedmä^igften  in  ein  abgefonberteg,  fuftigeg  ?ofaI  getragen,  mo 
fie  in  größere  ^ötjernc  Säften  gemorfen  merben.  3)a  bie  33Ieiro£[en  unb  ®edel 
ober  ®itter  niemafg  ganj  jerfreffen  finb,  oiefme^r  fic^  in  bereu  innerem  ftetg 


noc^  ein  Äern  oon  33fei  oorfinbet,  fo  müffen  23tei  unb  ^teimei^  ooneinanber 
abgefonbert  merben,  unb  biefe  ?lrbeit  ift  nun  ebenfallg  in  bem  le^termäfjnten 
Sofafe  öorjune^men.  ®ie  ättefte  SD'iet^obe  ba3n,  bie  aud)  nod)  mit  ben  neueren 
oerbunben  ift,  ift  bag  5lbfIof3fen.  ßu  btefem  33et)ufe  ^at  man  einige  lange 
jlifc^e  t)on  ©ic^enl^olj  ober  ©teinplatten  unb  einige  Klopfer  ober  Jammer  t>on 
^otj  nötig,  ©ie  Slrbeiter  mideln  bie  fRoIlen  in  bem  haften,  in  melt^en  fie 
gemorfen  morben  ftnb,  auf,  mobei  fic^  bag  forrobierte  ®Iei,  ber  fogenauntc 
331eifalf,  abbrödelt  unb  nur  ^egen  non  S3tei  jitrüdbteiben,  an  benen  f)ier  nnb 
ba  no(^  ein  bünner  Überzug  oon  Sleifaff  I)ängt.  ^Die  33Ieife^en  ober  S'iefte 
merben  auf  bie  STifdje  gelegt  unb  nun  burc^  stopfen  Oom  fefter  ant)ängenben 
i^teifalf  befreit,  ber  babei  abfäüt.  ®ag  reine  33Iei  mirb  jum  Umfdjineljen  bei* 
feite  gefc^afft.  33ei  biefer  'Ärbeit  oerbinben  fici^  bie  Slrbeiter  SDiunb  unb  9^afe 
mit  einem  feudjten  Stucke  ober  ©c^mamme,  bamit  fie  non  bem  entfte^enben 
©taube  nid)tg  einatmen  ober  boc^  einigermaßen  baoor  gefd)ü^t  finb.  2)er  Sif(i^, 
auf  melcßem  bag  Slbflopfen  erfolgt,  mirb  öfterg  gereinigt,  um  febe  9}iögtitßfeit 
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juv  (Sntfte^ung  Don  (Staub  beim  Klopfen  ju  befeittgen.  jDtefeö  Slbflopfen  ift 
baS  Ungefunbefte  uiib  für  bte  Arbeiter  ba8  ©efä^rüc^fte  tm  ganjen  33erlaufe  ber 
Dorliegenben  5lrt  non  33Ieimei^fabrifat{on.  Um  ba^er  bag  Stäuben  gu  Der* 
meiben,  t)aben  mau(i)e  f^abrifen  bie  jmedmä^tge  ©tnric^tuug  getroffen,  baS  ®Iet 
nic^t  bur^  Slbttopfen  mittels  ^anbarbeit  ju  reinigen,  fonbern  burtf)  eine  biefe 
Slrbeit  fc^neüer  nnb  mo^tfeiler  oerric^tenbe  ?SJiaf(f)ine  (f^ig.  16).  !2e|tere  befte^t 
aub  einem  ober  mehreren  ^aoren  geriffelter  SBaljen  DEFGr,  burrf)  roelc^e  bie 
gtg.  17.  Patten  beim  Umbre^en  ^inbur(f)= 

gepen.  3)iefe  SBaljen  befinben  firf) 
in  einem  haften  nnb  merben  buip 
eine  Kurbel,  an  ber  eine  ^erfon  bref)t, 
ober  burc^  ein  9^iemenrab  in  33e* 
megung  gefelgt.  ®ie  unteren  SBatjen 
liegen  in  itjren  ßapfentagern  feft,  bie 
oberen  aber  fönnen  fid)  barin  peben 
ober  fenfen,  mie  eö  eben  bie  burd)* 
ge^enben  glatten  felbft  erforbern. 
S3eibe  '^aare  liegen  in  einer  f^iefen 
(Sbene  nebeneinanber ;  Dom  unteren 
Sßaljenpaare  faden  bie  33feirefte  auf 
eine  fpefe  (Sbene  nnb  auf  biefer 
entlang  au§  bem  haften,  ober  fie 
faden  am  beften  in  bie  Sortier* 
trommellf;  oben  merben  fie  bagegen 
in  eine  Öffnung  geführt,  roetc^e  fie 
genau  jroifd)en  bie  erften  3BaIjen* 
paare  fü^rt.  3)aburd),  ba|  bie 
i^Baljen  geriffelt  nnb  fdjtioer  finb 
(üon  ©u^eifen),  merben  bie  58tei* 
fe^en  oietfac^  gebogen,  fo  ba§  ber 
fpröbere  Steifatf  ebenfo  oodftänbig 
abbri^t,  mie  beim  Klopfen  mit  ber 
.^anb;  aber  bie  gteid)mä^igere  nnb  ruhigere  med)anifc^e  33emegung  ber  SBaljen 
erregt  meniger  Staub,  ber  no^  baju  in  einem  haften  eingefc^toffen,  fic^  nip 
auf  eine  fo  betrö^tlid^e  SBeife  Derbreiten  fann. 

5Son  biefer  9JJafd)ine  gelangt  ber  Sleifalf  in  ben  Dodfommen  bid)t  ge* 
f^Ioffenen  Sriper  einer  Duetf(^müt)te  (f^ig.  17).  Über  bie  Scipüttettrinne  B 
getaugt  berSteifatf  in  einen  jmeiten  Siriper  C,  Don  t)ier  jmif^en  ein  gjeriffetteö 
2öatjenpaar  D  nnb  auf  ba8  Sieb  E,  nnb  bann  nod)  jmift^en  brei  fernere  ge* 
riffette  Söatjenpaare  G,  H  nnb  K.  ©ie  33teiftüde,  metd)e  fic^  noc^  in  bem 
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tjorgebro^enen  33Ieifatf  üorfinben  fottten,  fallen  na^  bem®itvd)(aufen  beö  erften 
SBotjenpaareö  nom  ©iebe  f)erab  unb  über  bte  fc^tefe  @bene  F,  in  eine  befonbere 
^Ibteilung,  inäijrenb  ber  33Ieifatf  burd)  bie  ©c^üttelfiebe  E,  L,  M,  N  in  bie 
©ammelgrnbe  0  fällt. 

T)ie  SJienge  be§  33teifa(feg  beträgt  nad)  biefer  S!)lett)obe  genjö^nU^  125  @e* 
md)tgteile  non  100  ©etuic^tSteUen  beS  toertnanbeltenSSIeieö;  baö  nic^t  forrobierte 
331ei  tnirb  raieber  mit  frifc^em  SSlei  eingef^moljen.  ^öei  gut  gelungenen  35er* 
fatfungen,  bei  3Inmenbung  guten  9)iifte8,  guter  namentticb  ber 

äöeibenlobe,  bleiben  jumeilen  nic^t  nie^r  al8  10  'i|3roj.,  bei  mittlerem  ©ange 
30  ^roj.  Slei  jurüd,  raeldjeg  nicbt  in  iöleifall  üermanbelt  tft,  S)er  le^tere 
beftebt  feiten  auö  fd)aumigen,  pulöerigen  aJlaffen,  gröBtenteilS  auö  ballen  blättern 
üon  feber  ®icfe,  bis  ju  0,65  cm,  je  na^bcm  bie  Operation  gut  gelungen  ift. 
Qn  biefem  3aftanbe  ftellt  er  nun  baS  ©cbief  ermeiB  ßor-,  biefeS  ift  aHerbingS 
ein  gutes  ^leiwetB,  weil  bamit  feine  33erfälfd)ung  norgenommen  fein  fann, 
tnbem  baS  Stnfeben  ein  ficbereS  ^ennjeicben  ber  (Sdjtbeit  gibt.  31ber  bie  ©cbön* 
beit  beSfelben,  b.  b-  feine  SßeiBe,  rid)tet  fid)  nai^  ber  9feinbeit  ober  ©üte  beS 
^ÖleieS,  nnb  in  biefer  ^infi^t  fann  aderbingS  jmif^en  öerfcbiebenen  ©d)iefer* 
meiBen  ein  ebenfogroBer  Unterfcbieb  obmalten,  als  eS  and)  bei  anberen  reinen 
331eimeiBen  ber  ^all  ift. 

i)kd)bem  ber  331eifalf  gemonnen  morben  ift,  teilt  fid)  biefe  331eimeiB* 
fabrifation  roieber  in  mehrere  33erfabrungSarten,  um  ibn  ju  ber  eigentlichen 
^anbelSmare  ju  üerarbeiten.  -Sn  allen  ^äüen  muB  ber  331eifalf  mit  SBaffer 
böd)ft  fein  oermablen  merben,  moju  man  fid)  oerfd)iebener  9}iablüorricbtungen 
bebient,  oon  benen  bereits  im  erften  S^eil  biefeS  3BerfeS  bie  9tebe  mar. 

Seoor  man  jum  SJiablen  beS  331eifalfeS  fcbreiten  fann,  ift  eS  notmenbig, 
ihm  bie  ftücfige  f^orm  ju  nehmen  unb  ihn  in  ein  grobes  ‘ißultier  ju  bermanbeln, 
meil  bie  groBen  ©tüde  fonft  ni^t  jmifcben  unb  burd)  bie  aJiablfteine  geben 
mürben.  ®iefeS  jum  ?[dablen  oorbereitenbe  '’fßuloerifieren  beS  331eifalfeS 
fann  auf  naffem  unb  trodenem  Söege  gefd)eben;  obgleid)  le(jtereS  für  bie 
©efunbbeit  ber  3lrbeiter  nachteilig  ift,  fo  mirb  eS  bocb  häufig  in  f^abrifen  anS* 
geführt,  meil  man  bann  ben  331eifalt  nod)  mägen  fann,  maS  man  namentlid) 
in  ben  f^äden  öorteilbaft  finbet,  mo  man  bemfelben  beftimmte,  nach  ifJrojenten 
oorber  berechnete  Bufä^e  geben  mid.  33ei  beiben  9)ietboben  menbet  man  ein 
)}aar  0todfteine  non  ©ranit  ober  hartem  ©anbftein  an,  bie  auf  einem  33oben* 
fteine  im  Greife  betum  fitb  auf  ihrer  ißeripberie  ummäljen  unb  baS  auf  bem 
Sobenfteine  Sefinblidje  jerbrüden.  ®en  Sobenftein  umgibt  eine  hölzerne  Bavge 
mit  einer  oerfcblieBbaren  3Iblauf Öffnung,  hinter  ben  fRodfteinen  bc^^  läuft  ein 
eiferner  Steifen,  ber  baS  feftgebrüdte  üdiaterial  mieber  aufmüblt.  Sßirb  naB 
fjuloerifiert ,  fo  bringt  man  einige  Beutner  trodenen  231eifalf  unter  bie  ©teiue 
nebft  einigen  ©imern  Söoffer  unb  läBt  einige  ©tunben  laufen.  ©S  entftebt 
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halb  ein  SSrei,  ben  mau  mit  SBaffer  beliebig  nerbiinnen  fann;  menn  er  bcr 
(Srfa^rung  gemä§  fein  genug  ift,  lä^t  man  i^n  burcf)  ein  ©ieb  mit  weiten 
3D?afd)en  laufen,  auf  weictjem  nod)  Steibtätt^en  ^uvüdjubleiben  pflegen,  worauf 
man  baö  jDurcpgelaufene  j^um  f^einma^ten  abgeben  fann.  Söirb  trocfen  pufoerifiert, 
fo  »erfährt  man  opne  Sßaffer  ebenfo;  bann  nimmt  man  aber  ben  trocfenen  33fei* 
fatf  f)erau8  itnb  fä^t  i^n  über  ein  angemeffeneö,  in  einem  haften  befinbli^eS, 
longeö  Sieb  ge^en,  baö  burt^  eine  0c^üttelDorrid)tung  fi^  bewegt.  3Ba8  ju 
grob  ift,  wirb  nocf)mal8  jerbrücft,  bis  am  (Snbe  nur  nod)  einige  33Ieibfött(^en 
übrig  bteiben.  ®ann  wirb  baS  ‘’f3robnft  ebenfalls  jum  weiteren  53ermapten 
weiter  beförbert. 

jDaS  33erma^len  fann  nun  ouf  zweierlei  Söeife  oor  fid)  gepen,  je  nad)’ 
bem  f)arteS  ober  weid)eS  58teiwei^  bargefteüt  werben  foH.  SDaS  parte  33lei* 
wei^  entfte^t  bann,  wenn  man  baS  jwifc^en  ben  33feiwei^teifd}en  enthaltene 
^öleiacetot  nid)t  bur^  ^uSwafchen  entfernt,  währenb  für  bie  ^erftellung  non 
weichem  33leiwei§  baSfelbe  oottfommen  befeitigt  werben  mu^.  Söirb  hav'teS 
33leiwei|  bargeftellt,  fo  fommt  ber  Seig  beS  33leifalfeS  ober  baS  mit  Söoffer 
angerührte  trodene  'iPuloer  beS  S3leiwei^eS  auf  bie  9)JühIe,  währenb  fid)  bie 
Steine  gewöhnlidi  fo  bewegen,  bo^  fie  in  ber  Sefunbe  IV2  1  Umbrehung 
mod)en.  9Jian  fd)öpft  ben  33rei  mit  .^ilfe  eines  langgeftietten  fupfernen  Löffels 
in  bie  fleine  SäuferS  unb  gibt  fo  oiel  auf,  bis  bie 

@S  bauert  bann  einige  ^’tS  bereu  Inhalt  niebergefunfen  ift,  worauf  man 
wieber  na^füHt,  bis  nad)  unb  nad)  eine  ^fJartie,  j.  ^8.  500  kg,  bnr^gegangen 
finb.  (Sin  Arbeiter  fann  oier  btS  fünf  Steine,  bie  nebeneinanber  ftehen,  be* 
bienen.  2BaS  innerhalb  ber  ^^1^9^  33obenfteineS  fich  üom  ©emahlenen 
anfammelt,  wirb  burch  ein  Sd)äufeld)en  öfters  nach  üorn  in  ben  Iblauf  ge» 
f^afft,  wo  eS  in  einen  fleineren  Stänber  fällt.  33ei  bem  erften  SJiahlen  ift 
eS  häufig  nötig,  ben  Stein  etwas  höh^'-’  3^  fteüen,  benn  weil  bie  äJiaffe  fehr 
bid  wirb,  läuft  fie  nid)t  gern  unter  unb  burd)  bie  beiben  Steine.  2Benn  atleS 
burchgemahlen  ift  unb  nun  baS  ©emahlene  einen  jähen  33rei  barfteUt,  fo  wirb 
ber  Stein  burd)  ^'Ja^fpülen  oon  Sßaffer  rein  gemohlen,  bie  33obenfteinjarge 
aud)  auSgewafd)en,  wojn  man  fid)  eines  groben  ^aarpinfelS  ober  einer  33ürfte 
bebient,  unb  nun  wirb  berfelbe  33rei  nod)  einige  9)iale  ouf  ebenbiefelbe  2öeife 
bei  enger  gefteHten  Steinen  hinbur^*  unb  feingemohlen.  S3effer  ift  eS  jebod), 
unb  fo  wirb  eS  auch  ^i^eiftenS  gehalten,  ba§  man  ben  rohen  Sleifalf  ftetS  nur 
einen  Stein  paffieren  lä§t,  baS  f^einmahlen  beSfelben  aber  ouf  einigen  anberen 
(Swängen,  bie  ju  gleicher  3^*1  Bewegung  finb,  bewirft,  inbem  mon  boS  5!Jiaht= 
gut,  welches  00m  erften  Steine  fommt,  ouf  ben  jweiten,  oon  ba  etwa  onf  ben 
britten  unb  oierten  Stein  fd)öpft  unb  auf  biefe  SBeife  einen  regelmäßigen, 
ununterbrod)enen  f^^ortgang  beS  ^[RahlenS  erjielt.  IBenn  ber  33leifatf  hinläng» 
lieh  fein  oon  ben  SJJahlfteinen  hevobfommt,  wo  er  ftetS  einen  nur  fd)wer  laufen* 
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ben  jä^en  23ret  btlbet,  fo  trocfnet  er,  wenn  et  retngelaffen  worben  ift,  ju  einer 
ftein^arten  S£fla\\t  au8.  (Sr  wirb  häufig  in  fleine  fonifd)e  Söpfe  gefuttt  unb 
barin  an  ber  Suft  getrodnet,  fo  ba§  man  if)n  in  fegeiförmiger  gorm  erljült, 
eine  ©eftalt,  bie  bem  ^otlänbif^en  33teiwei^  urffirünglicl)  jufam.  ®iefe  fleinen 
Söpfe  finb  inwenbig  nid)t  glafiert;  bie  poröfen  Önnenwönbe  berfelben  beförbern 
bann  baö  Slrocfnen  burc^  Anfängen  ber  f5eud)tigfeit ,  bie  fie  au^en  abbunften 
laffen.  5)aö  ©leiwei^  fd)winbet  barin  halb  fo,  ba^  bie  Äegel  öon  ben  Sßänben 
fi^  felbft  ablöfen.  @ie  werben  bann  frei  auf  Satten  geftürjt,  auf  welken  ba8 
2:rodnen  oodenbg  oor  fid)  gept.  (Dag  äußere  Slnfe^en  biefer  ^egel  ift  gewöhn* 
lid)  raut),  fie  werben,  um  bagfelbe  ju  oerbeffern,  mit  SJieffern  abgefd^abt  unb 
bann  in  ‘ipapier  gewidelt  ober  ol)ne  “ipapier  nerpadt,  wie  eg  bie  ^Ibne^mer 
wünfd)en.  Da^  bag  33leiwei^  hierbei  eine  gro^e  §ärte  annimmt,  liegt  in 
feinem  ©e^atte  an  effigfaurem  33tei,  bag,  weit  eg  nid)t  auggewaf^en  worben  ift, 
eingemengt  bleibt. 

SCßenn  bie  SSteiwei^forten  mit  ©d)werfpat  oerfe^t  werben,  fo  wirb  berfetbe 
erft  für  fid)  fein  gemahlen,  bann  in  gewiffen  ©ewid)tgoerf)ältniffen  troden  ober 
na§  bem  33teifalf  3ugegeben  unb  mit  i^m  nod)  einmal  bur^gema^ten ;  bie  übrige 
(ße^anbtung  ift  biefetbe. 

©oll  weic^eg  33tei  bargefteHt  werben,  fo  fann  man  fowot)t  bei  reinem 
23leiwei^,  wie  bei  ben  gemifd^ten  ©orten,  big  jum  f^^ttigma^len  jwar  aud^  auf 
bie  oorbemerfte  SBeife  oerfaf)ren;  eg  ift  jebod)  in  biefem  gctUe  jugteid),  um  bag 
^artwerben  beg  53teiwei§eg  ju  üerfjüten,  ein  forgfättigeg  2fugwafd)en  begfetben 
nnumgängtid)  erforbertid).  3^1*^  ^fugwafd^en  f)at  man  bann  eine  Slnja^l  großer 
©tänber  nötig,  bie  um  fo  beffer,  fe  größer  fie  finb.  Diefe  ©tänber  füüt  man 
mit  SBaffer,  bringt  bag  gemal)lene  Sleiwei^  hinein  unb  rü^rt  eg  wot)t  auf,  wag 
aber  fd^wer  ju  bewirf eu  ift,  weil  fic^  bag  iöteiwei^  ni^t  gut  ^erteilt.  Doun 
lä§t  man  eg  abfiijen,  big  bie  gtüffigfeit  ftar  ift,  weld)e  man  barauf  abtaufen 
tä^t.  Diefeg  2fufrüf)ren  mit  frifd^em  Sßaffer,  ^bfi^enlaffen  unb  5lbjiet)en 
wieber^olt  man  einige  9Jtate.  Sltgbann  bringt  man  ben  fid)  fe^r  bid  abfe^en* 
ben  33teiwei|brei  in  f^ilter,  non  ba  auf  “iPreffen,  um  bag  2Baffer  ^u  entferuen, 
unb  bann  in  unregelmäßigen  ©tüden  jum  Drodnen  an  bie  Suft  ober  in  Droden* 
ftuben,  fe  nadjbem  baju  bie  ©inridßtungen  oorßanben  finb. 

Seit  bag  Slufrü^ren  beg  Steiweißbreieg  etwag  ferner  ju  bewerfftetligen 
ift,  uamenttid)  bag  erftemat,  unb  bieg  bodß  üotlftänbig  gefdßefien  muß,  wenn 
ber  Erfolg  günftig  fein  foH,  fo  benu^t  man  baju  wol)l  aud)  eine  mecßanifd)e 
ißorridljtung.  3;n  einer  fleinen  ^ufe,  wetcße  ßod)  genug  auf  einem  ©erüfte 
placiert  ift,  fo  baß  ber  3nl)alt  burdß  eine  9^ößre  non  if)rer  Dberflädje  in  bie 
^bwäfferunggftänber  freiwittig  burd)  Spinnen  oon  ^otj  geleitet  werben  fann, 
bref)t  fidß  wie  bei  ben  SJiüßtfteinen  eine  oertifale  eiferne  ?ldßfe,  an  welcher  alg 
D'iü^rer  ein  oertifal  fte^eubeg  33rett  angefcßraubt  ift,  bag  fid)  algbann  im  Greife 
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^erumberoegt ;  in  biefeS  ©tänbci^en  läuft  ein  beftänbiger  ©trom  2Baffer/unb 
man  mirft  baS  gemahlene  S3Ieimei§  fd^aufelmeife  ein.  mirb  bann  im  SBaffer 
3errüf)rt,  baS  in  bie  ^bmäfferunggftänber  löuft.  2ßenn  man  eö  für  nötig  t)ält, 
bringt  man  am  @nbe  ber  Spinne  nod^  ^aarfiebe  an,  bie  ©egenftänbe  jurüd* 
galten,  meldje,  mie  ©tro^,  gafern  ufw. ,  mit  bem  gebrauchten  SBaffer  folgen 
fönnten. 

Daö  S3erniaf)Ien  ju  meichem  SSIeimei^  fann  aber  and)  non  öornherein  auf 
eine  SBeife  erfolgen,  burch  roelche  baS  Siugmafd)en  unb  3erteilen  erleichtert  mirb. 
®er  Sleifatf  mirb  nämlid)  mit  oielcm  SBaffer  üermal)len,  fo  ba§  ba«  ©emahlene 
nid)t  al«  bider  S3rei,  fonbern  al8  eine  leid)ter  bemeglid^e  f^lüffigfeit  burd)  bie 
©teine  unb  Oon  felbft  an«  ben  Öffnungen  ber  S3obenfteine  her- 

auölönft.  3n  biefem  gaHe  ift  leicht  eine  foldje  Slnorbnung  ber  9}?ahlgänge 
möglich,  bah  öertifal  ftehenbe  S^riebrab  herum  ftufen»  ober  treppen* 

meife  aufgeftetit  finb,  fo  bah  badfenige,  mag  oom  erften  ©teine  abläuft,  bireft 
burch  eine  9iinne  ju  bem  anberen  ©tein  tritt  unb  fo  ^uni  britten  unb  oierten 
unb  ron  ba  in  bie  Slbmäfferungöftänber,  morin  baS  S3leitt)eih,  mie  oorljin  fd)on 
ermähnt,  abgemäffert  mirb.  ®ieg  ift  bie  gemöhnli^e  Slufftellung  ber  beutfchen 
?!Jiühle. 

S3ei  biefem  Slbmäffern  gehl  in  gröberen  f^abrifen  eine  nicht  unbebentenbe 
SD^Jenge  S3lei  jährli^  Oerloren,  roeld)e  auögemaf^en  loirb  unb  mit  bem  SBofch* 
maffer  ald  effigfaureS  33tei  baoon  läuft,  unb  jmar  in  einer  fold)en  S3erbünnung, 
bah  foum  benu^bar  ift.  "Diefer  S3ertuft  fann  big  einige  'f3rojente  augmachen. 
Um  ihm  ju  entgehen,  fann  man  auf  jtoeierlei  SBeife  üerfahren.  SD^an  fe^t  bem 
erften  SBaffer,  momit  bag  S3lehoeih  aufgerührt  morben  mar,  einige  ÜJiah  einer 
Söfung  oon  friftaüifierter  ©oba  hinju,  melche  einen  9Ueberfd)lag  erzeugt,  inbem 
fie  bag  gelöfte  S3lei  fällt,  unb  pvax  gleichfaüg  alg  fohlenfaureg  SSleioppb.  Dber 
man  läht,  mag  jebenfallg  bag  befte  ift,  alle  SBafd)mäffer  in  einen  ©umpf  laufen, 
in  meld)en  man  juüor  einen  Überfd)uh  oon  treibe  ober  fohlenfaurem  ^alf  ge* 
brad)t  hat.  3)abur(h  toirb  bag  S3lei  ber  3Bafd)mäffer  nach  unb  na^  alg  S3lei* 
meih  auggefchieben,  ber  fohlenfaure  ^alf  aber  entfpred)enb  in  effigfauren  Äalf 
umgeioanbelt  unb  alg  folcher  in  bem  SBaffer  gelöft.  9?ach  längerer  3eit  unter» 
fud)t  man  ben  Inhalt  beg  ©umpfeg  unb  entleert  unb  befchidt  ihn  oon  neuem, 
fobalb  fich  ein  einigermahen  brauchbareg,  menn  auch  nid)t  ganj  reineg  S3leimeih 
barin  angefammelt  hat. 

(Sin  moberner  S3etrieb  na^  bem  hotlänbifd)en  S3erfahren  geftattet  fidh 
folgenbermahen.  ®ie  Söpfe  ha^en  einen  Inhalt  oon  einem  Siter,  bie  Woogen 
eine  Sänge  oon  4  big  5  m,  eine  SSreite  oon  3,5  m  unb  eine  ^öhe  Oon  6,5  big 
7  m.  (Sine  Sooge  faht  6000  big  8000  2;öpfe  ober  9000  big  11000  kg  33lei. 
3e  noch  ober  meniger  günftigen  S3erlauf  beg  'ißrojeffeg  ift  bie  SQienge 

beg  erhielten  S3leifalfeg  eine  fehr  oerfchiebene.  (Sine  Sooge  oon  5  m  Sänge,  4  m 
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Sörette  unb  6in  §ö^e,  bte  mit  12  000  kg  Siet  befc^tcft  trurbe,  ergab  j.  eine 
?lu8beute  üon  10  000  kg  ^-öleitalf,  raä^renb  4000  kg  33tei  imneränbert  ge* 
büeben  finb. 

2.  .^lagenfurtet,  beutfdje,  färntnerifdje,  öfterreid)ifd)e  33Ieiiuei^* 

f  abrif  ation. 

®ieje  in  ^lagenfurt  übü(^e  SSIemei^fabrifation  rairb  ni^t  nur  an 
biefem  Drte,  fonbern  an  mehreren  Drten  in  Kärnten,  in  5Biüa^,  ©t.  53eit, 
äBoIfSberg  ufio.  in  fe^r  großem  2!JJa^ftabe  auögefU^rt.  3)aö  l)ier  gewonnene 
331ein)ei§  unb  ^remfertnei^  ift  je^r  tnei^  unb  gefdjä^t,  allein  biefe  (Sigenfd)aften 
nerbantt  e§  nicf)t  nur  ber  ©arftettungöroeife,  fonbern  oielme^r  nod)  ber  au8* 
gejei^neten  @üte  beS  Kärntener  Steieg  üon  S leib  erg,  be8  fogenannten 
53idad]er  33Ieieig. 

2öa§  bie  SDarftenungSmet^obe  anlangt,  fo  fpielen  bei  i^r  bie  (Slemente  jn 
feiner  33ilbung  im  allgemeinen  eine  gleite  9?one,  tt)ie  bei  ber  ^oHünbif^en 
gabrifation,  b.  ©ffigfäurebämpfe  unb  ^o^lenfäure  rairlen  bei  einer  erl)öl)ten 
Temperatur  auf  331eiplatten  ein,  unb  biefe  roerben  nad)  unb  na^  forrobiert; 
aber  im  fpejieden  werben  bei  biefer  gabrifation  (Sffigbämpfe  unb  ^o^lenfäure 
auf  eine  abwei^enbe  äßeife  erzeugt,  mtb  bie  Erwärmung  gef^iel)t  fünftli(3^  oon 
au^en  ^er  burc^  Leiteinrichtungen.  ?Oian  bereitet  in  ben  Slpparaten,  in  weldjen 
baß  331ei  in  großen  Duantitäten  auf  gehängt  ift,  babur^  Sffifl/  ®<itt 

ober  ba8  Sytratt  getrodneter  Steinbeeren  erft  bie  geiftige,  bann  bie  faure  ©ärung 
burd)macht  ober  beibe  ju  glei^er  ßeit.  T)abei  oerbunftet  (Sffig  unb  e8  entwidelt 
fid)  gleid^jeitig  ^ol)lenfäure,  bie  tufammen  bei  ber  tiorl)anbenen  Temperatur 
ganj  fo  wirten  tonnen,  wie  bei  ber  hollänbifd)en  f^abritationSweife. 

3nr  Slnöflthrung  biefer  f5öl'i''i^ation  finb  gro^e  lange,  jwei  (Stagen  hohe 
(Sebäube  Oorhanben,  bie  gewöhnlich  t^ei  fogenannte  f^oogen  aufnehmen,  inbem 
bief eiben  in  ber  ?!}iitte  f entrecht,  glei^fam  in  jwei  ©ebäube  geteilt  finb.  (Ss 
geht  ein  breiter  (Sang  bajwifchen  mit  einer  Treppe  in  bie  jweite  (Stage.  9?eCht8 
unb  lintg  biefeg  (SangeS  befinben  fid)  bie  Stäube  ber  beiben  ©eitenloogenräume, 
ju  benen  öon  ba  ein  (Singang  führt;  id)  befd)reibe  nur  eine  einzige  biefer  33or* 
richtungen,  ba  fie  nur  in  ber  Slnorbnung  tleiner  TetailS  ooneinanber  abweiChen. 

T)er  Teil  beö  ©ebäubeö,  Oon  maffiöer  SluSführung,  worin  fich  eine  Sooge 
befinbet,  ift  etwa  9  bis  12m  lang.  Ter  innere  9?aum  befteht  au8  jwei  Stagen. 

ber  unteren  Stage  bilbet  bie  Tede  ein  einfaches  S3altenlager,  bie  obere 
Stage  ift  bagegen  mit  Kreuzgewölben  überwölbt.  Ter  innere  9taum  wirb 
oben  unb  unten  nur  fpärliCh  burch  tleine  genfter  beleuchtet. 

Tie  Sooge  felbft  befteht  jum  Teil  auS  einer  9^eihe  non  hölzernen  waffer* 
bidjten  Käften  oon  gleicher  S3reite,  weldje  auf  ben  TeCtbalten  ber  erften  ober 
SSobenbaltcn  ber  z'oeiten  Stage  aufruhen  unb  fie  an  ben  betreffenben  Steden 
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berfen.  Um  biefe  Säften  ^erum  bleibt  noc^  im  ganjen  9^aume  ein  leerer  mit 
Mieten  belegter  @ang  jum  @e^en  unb  33errirf)ten  ber  nötigen  Arbeiten.  ®ie 
Säften  finb  mit  ftarfen  ©ietenbeden  bebecft,  bie  aber  in  furjen  (Sntfer^tungen 
Dffnnngen  non  0,47  m  33reite  unb  0,63  m  ?änge  ^aben  unb  einanber  ent» 
gegengefel^t,  an  beiben  ©eitenmänben  junäd)[t  tiegenb,  angebracht  finb.  ©iefe 
Öffnungen  finb  mit  hatten  eingefaßt,  bamit  ba8,  maß  auf  bie  ®edel  fättt,  nid)t 
in  bie  Ööcher  hineinrollen  fann.  ®ie  ©edel  felbft  mliffen  eine  bebeutenbe  2:rag* 
traft  hai>en,  um  bie  fpöter  barauf  faöenben  Duantitäten  bon  33Iei  unb  S3leitalf, 
fomie  bie  ©eriifte  jum  ^ilufhöngen  beö  S3leie8  tragen  jn  fönnen.  ©ie  finb 
baher  unberaegli^  feft,  unb  bie  Äöften  fann  man  anberroeitig  burch  Slb^afifen  ber 
glüffigfeiten  entleeren  unb  reinigen,  inbem  man  Ijineinfteigt  unb  bie  ^ilrbeit 
fnienb  ober  gebücft  oerrichtet. 

Um  bie  ganje  Sänge  unb  Sreite  biefer  Säften  herum  geljt  nun  eine  2Banb 
bon  ftarfen  Brettern,  bie  unten  an  ben  Ääften  befeftigt  ift,  oben  aber  an  bag 
©emölbe  ober  bie  ®e(fe  beg  ©ebänbeg  anftö^t.  ©ie  bilbet  um  bie  Säften 
herum  eine  Kammer,  ju  melier  febegmal  ba  ein  bon  au^en  berfdhiebbarer 
©chublaben  geht,  ujo  bie  inneren  Säften  ihre  Öffnungen  haf>en,  fo  ba§  man 
festere  beim  Öffnen  ber  Saben  bor  fitf)  höt-  ®er  gan^e  innere  9?aum  biefer 
Säften  ift  nun  mit  Sf^egalen  ober  Sattengerüften  berfehen;  bie  Sohlenpfoften 
ftehen  paartbeife  nebeneinanber,  bann  finbet  fich  febegmal  ein  ®urd)gang;  bie 
Satten  ber  Siegale  ftehen  in  ihrer  ^öhe  mit  0,31  m  ^«if^enraum  boneinanber 
ab.  ®ie  §öhe  ber  Kammer  über  bem  S^ibeau  ber  unteren  Säften  mag  3tt)ifd)en 
1,9  big  2,8  m  betragen,  ßur  33erbid)tung  ber  einjelnen  S3retterfugen  finb 
Seinmanbftreifen  aufgeflebt.  3n  fcber  ber  Öffnungen  in  ben  unteren  Säften 
befinbet  fid)  eine  hölzerne  ^rüde  jum  Umrühren  ber  f^lüffigfeit,  bereu  ©tiel 
auf  einer  ber  ©eiten  hei^au^ragt. 

3n  bem  9iaume  unter  biefer  S3orri(^tung,  b.  h-  auf  bem  ©oben  ber  unteren 
(Stage  ober  im  @rbgefd)offe,  befinbet  fid)  ein  langer  fteinerner  ^anal,  ber  auf 
ber  (Srbe  hinläuft,  ^m  borberen  (Snbe  bilbet  ber  Äanal  einen  geuerraum,  ju 
bem  man  außerhalb  beg  Sofalg  bag  SSrennmaterial  auflegen  fann.  Slm  hinteren 
(Snbe  münbet  berfelbe  in  einen  ©djornftein,  ber  jum  Dadhe  hinaugführt.  ÜDiefe 
(Sinrichtung  bient  jnm  ©rmärmen  beg  Sofalg,  borjüglid)  ber  oberen  Soogenbor» 
rithtung,  bermittelft  beg  unteren  raarmgehaltenen  9^aumeg. 

®ie  obere  innere  Einrichtung  ber  Kammern  mit  S^egolen  bient  jum  2luf* 
hängen  beg  33leieg,  melcheg  ber  33erfolfung  untern3orfen  merben  fod.  §ierju 
ibirb  bag  Slei,  tbie  bei  ber  hollänbifchen  SWethobe,  in  glatten  gegoffen,  aber  bie 
Unteren  finb  bünner  unb  breiter.  ®ag  Eieren  gefchieljt  hier  nicht  in  gefdhloffenen 
formen;  biefe  finb  bielmehr  born  offen  unb  merben  auf  ben  fRanb  beg  Äeffelg 
in  fchiefer  gläthe  aufgelegt.  2Jtan  fd)ö)3ft  einen  Söffel  botl  ißlei  aug  bem 
Äeffel,  mirft  eg  gegen  bie  fdjiefe  gläche,  fo  ba^  eg  fid)  ^erteilt  unb  bie  Patte 
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überjte^t;  ber  überfc^üffige  JeÜ  läuft  in  ben  Äeffel  jurücf.  (£§  bleibt  eine 
bünne  glatte  Rängen,  bie  jeborf)  bicfer  al§  SEeeblei  ift  nnb,  je  nadfbem  bie  ®ie|* 
f3latte  falt  ober  fdjon  ^ei§  geworben,  me^r  ober  weniger  ^aftig  erftarrt.  ®ie 
erftarrte  ‘i|31atte  loirb  non  einem  §anblanger  mit  einer  3«ttge  raeggenommen, 
nnb  menn  bie  ©ie^fDlatten  jn  ^ei^  finb,  merben  fte  gegen  löltere  anögemet^felt. 

S)ie  fo  gegoffenen  glatten  werben  in  ber  äJiitte  über  bünne  Stäbe  gebogen, 
nnb  mittels  ber  jwei  ^ertoorfte^enben  (Snben  auf  bie  hatten  ber  S'iegale  auf* 
gelegt  nnb  anf gelängt.  9}ian  manipuliert  babei  in  ber  ^rt,  ba^  jwifdjen  ben 
beiben  (£nben  feber  '»Platte  nnb  jwifc^en  gwei  glatten  immer  ein  3i^>ifdfenraum 
üon  4  bis  5  cm  bleibt.  @rft  werben  bie  Stellagen  oottgeljängt,  bann  auc^ 
rürfwärtSge'^enb  bie  (Sänge  jwif^en  benfelben,  anf  Stäben,  bie  bie  breifadfe 
Sänge  l^aben  nnb  brei  fßleitafeln  anfne^men.  ®aS  fßlei  wirb  in  fd)malen 
Körben  Iferbeigetragen,  fo  and)  bie  Stäbe,  um  bamit  in  bie  @änge  gelangen 
jn  lönnen,  in  benen  man  mit  reinen  Sd)u^en  arbeitet,  um  bie  9?äume  nid)t 
f^mn^ig  ju  ma^en. 

'D^at^  bem  f^üllen  ber  Soogen  werben  bie  ^öljernen  Säften  mit  (Sffig  nnb 
bem  (Sptralte  getrodneter  Sieben  gefüllt,  worauf  im  unteren  S^aume  geljeijt 
wirb.  33ei  fteigenber  äBärme  oerbampft  nid)t  nur  (Sffig,  fonbern  bie  juder* 
paltige  f^lüffigleit  fommt  jugleic^  in  bie  weingeiftige  (Särung,  wobei  fic^  eine 
bebeutenbe  ?[Renge  ^ol)lenfäure  entwidelt:  eS  finb  olfo  alle  fBer^ältniffe  tior* 
panben,  welche  bei  ber  fjollänbifi^en  f^abrifation  eine  fRoKe  fpielen:  baS  231ei 
wirb  forrobiert.  S?ad)  biefer  geiftigen  (Särung  ber  juderl)altigen  f^lüffigfeit, 
aber  anc^  fc^on  wäl)renb  berfelben  tritt  ferner  bie  (äffiggärung  auS  bem  gebilbeten 
Slllo^ol  ein,  nnb  eS  entftelft  ein  eigentlid)er  @ffig,  ber  für  fic^  oerarbeitet  wirb, 
^at  berfelbe  bie  übliche  Stärfe  in  einem  ober  bem  anberen  haften  erreidjt,  fo 
wirb  er  jur  ^älfte  obgelaffen  nnb  wteber  burd)  neue  ^uderljaltige  glüffigfeit 
erfe^t,  fo  ba^  ftetS  fowol)!  bie  geiftige  Gärung  als  bie  Sffiggärung,  fowie  bie 
33erbunftung  beS  (SffigS  in  bie  obere  Kammer  gleidjjeitig  int  (Sange  ift.  (Ss 
wirb  babei  öfters  umgerü^rt,  um  bie  Dberfläd)e  ber  f^lüffigleiten  ju  erneuern. 
®aS  ©lei  überjiel)t  fid)  halb  mit  einer  Trufte  oon  ^lbweid)em  331eiwei^,  fie 

Oerme^rt  fid)  nac^  nnb  nac^  fo,  ba§  baS  ^lei  auf  bie  jDede  perabfättt,  nnb 

wenn  bieS  faft  bnr^gängig  gef^e^en  ift,  fo  wirb  boSfelbe  perauSgenommen,  nnb 
bie  Sooge  mit  neuem  531ei  befi^idt.  ©ie  Operation  in  folgen  Soogen  bauert 
übrigens  lange,  bis  fed)S  SRonate,  aber  man  erl)ält  aut^  ein  auSgejei^neteS 
331eiwei^,  weld)eS  bur^  nid)tS  f^ärbenbeS  nnb  feine  me^anif^en  Unreinigfeiten 
oerunreinigt  ift.  SJian  fiel)t  oft  an  biefen  glatten  roteS  331eioppb  entftel)en, 
waS  barjutun  fc^eint,  ba^  eS  ^äufig  an  ^o^lenfäure  fe^lt. 

3;n  neuerer  3^^!  ift  bie  üon  ®ietel  in  (Sifenac^  erfnnbene  ?ERetl)obe,  baS 

Sleiwei^  in  furjer  ^uS  metallifd)em  931ei  in  fog.  ®ampfloogen  l)erju* 

ftellen,  juerft  faft  überall  in  ®eutfd)lanb,  bann  and)  in  mehreren  onberen 
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Säubern  eingefli^rt  worben,  weldje  eigentlirf)  eine  S^ac^o^mung  beö  oorijin 
befc^rtebenen  Klagenfurter  33erfo^renÖ,  aber  weit  oottfommener  ift,  weil  man 
mittels  biefer  neuen  SDiet^obe  bie  Korrobierung  unb  ißilbnng  be«  33Iei* 
wei^eö  ganj  fi^er  leiten  fann. 

jDie  (Sinri^tung  jnoörberft  jur  ©ewinnung  be^  Sleifalfeg  ift  folgenbe: 
jDie  untere  ©tage  eines  ©ebäubeS,  weId)eS  ber  Sänge  nac^  mef)rere  fotd^e 
©inric^tungen  nebeneinanber  enthalten  fann,  ift  überwölbt,  unb  über  bem  ©e- 
wötbe  ift  bie  Sooge  jur  Korrobierung  beS  SfeieS  angebradjt,  beftef)enb  auS  einem 
9?aume  mit  ftarfen,  gemauerten  ©eitenwänben,  welcher  mit  einer  einzigen 
ffeineren  f^enfteröffnung  unb  mit  einer  STür  uerfe^en  ift,  jn  welcher  man  oon 
ber  @eite  in  einem  ©ange  beS  ©ebäubeS  gelangen  fann.  ©ine  folc^e  Sooge  f)at 
gewö^nli^  eine  Sänge  öon  7  bis  8m,  eine  S3reite  oon  5  bis  6  m,  fowie  eine 
Ööf)e  oon  6  m  on  ben  ©eiten  unb  ift  oben  ebenfalls  mit  einem  fteinernen 
©ewöfbe  bebecft.  3*^^^  33erfc^Ue§en  ber  Sooge  ift  in  beren  äßanbung  eine 
®ofif)eftür  angebrad)t,  jugfeicf)  fann  bie  frf)on  bemerfte  ffeine  f^enfteröffnuug 
berf eiben  burd)  einen  oon  innen  na^  au^en  geljenben  Saben  auS  ftarfen  33oI)Ien 
ebenfalls  bicf)t  gefc^Ioffen  werben.  3^^  biefem  33erfd)luffe  fann  au^  febe  anbere 
23ürric^tung  bienen,  wenn  fie  nur  bie  Sebingung  erfüllt,  gut  ^u  fcf)Ue^en.  ®ie 
inneren  Sänbe  biefer  Sooge  werben  mit  fe^r  ^art  gebrannten  3iegeln,  jwecf* 
mäßiger  aber  mit  ge'^auenen  ©anbfteinen  unb  3£ttient  auSgemauert.  ©tatt 
beS  3fJ^fntS  ift  bie  Slnwenbung  oon  gebranntem  ©ipS  oorjujie^en,  ba  ber 
3ement  atlmä^Iid)  angegriffen  wirb,  infolgebeffen  abbrödelt  unb  burd)  feine 
loSgelöften,  ^erabfatlenben  ©tüde  ben  331eifalf  oerunreinigt.  ©ine  5fuSfütterung 
ber  Soogen  mit  Brettern  in  ber  Slbfidjt,  ba§  fie  bie  2Bärme  beffer  galten,  ift  nad) 
meiner  ©rfa^rung  für  ben  ©ang  ber  Soogen  nachteilig,  wenn  fie  and)  ben 
Diuljen  hat,  baS  Ibfaüen  oon  3ement  ju  oerhüten  ober  unf^äblid)  jn  ma^en. 

3?n  biefen  9taum  müffen  fehr  f^wadje  ©ffigbämpfe,  ferner  baS  burd)  ootl» 
ftänbige  53erbrennung  oon  Kohle  erzeugte  ©aS,  aifo  Kohlenfänre,  unb  enblid) 
atmofphärifd)e  Suft  nadh  33elieben  eingeleitet  unb  barin  mögli^ft  oerteilt  werben 
fönnen.  3^^’  ©ooeic^ung  biefeS  3'^fctc^  bienen  oerfd)iebene  33orrid)tungen. 
©ntweber  man  mauert  unter  bem  ©ewölbe  in  ber  unterften  ©tage  einen  heij* 
baren  unb  lei^t  füdbaren  fupfernen  ®ampffeffel  ein,  ber  mit  fdjwefelfreiem 
Brennmaterial  geheilt  wirb;  bie  erzeugten  Kämpfe  werben  in  einer  0^öhre 
burd)  baS  ©ewölbe  in  bie  Sooge  geleitet,  unb  jwar  unter  einem  fteinernen,  mit 
©anbfteinptatten  bebedten  Kanot,  ber  an  ber  ©eite  mit  Öffnungen  oerfehen  ift, 
welche  ben  ®ampf  nach  allen  9^id)tungen  Oerbreiten;  ober  man  mauert  unter 
baS  ©ewölbe  einen  ober  jwei  offene  eiferne  Keffel  ein,  wenn  mit  ©teinfohlen 
geheijt  Werben  foü,  unb  ummauert  fie  oben  mit  einem  QJlontel,  in  welchem  eine 
Öffnung  jum  3Iufüllen  unb  Siod)füIIen  ber  Keffel  gelaffen  wirb,  bie  man  mit 
einem  hölzernen,  in  einen  eingemauerten  fHahmen  oon  entfpre^enber  ®rö§e 
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po[fenben  2)ecfel  üon  au^en  üerfdjlte^en  fann.  ©er  9)?antel  leitet  bonn  burd^  eine 
Öffnung  bie  Kämpfe  ebenfodS  in  ben  fd)on  erwäfinten  ^anal  ©er  ©(^orn* 
ftein  für  biefe  f^euerungen  wirb  unter  ber  @rbe  an  eine  paffenbe  ©eitentnanb 
pin  unb  bann  nact)  oben  geführt. 

Um  bie  Äo^tenfäurc  ju  erzeugen  unb  glei^faßö  in  ben  Äanal  ju  leiten, 
finb  neben  bem  (Gemäuer  ber  Dampf*  ober  anberen  Reffet  jmei  fleine  2Binb* 
Öfen  mit  9^oft  unb  ^Ifdjenraum  angebracht,  öpre  Öffnung  jum  Sinfüüeu  ber 
^ople  fann  mit  einem  Stein  bebecft  merben.  Dag  33erbrennunggprobuft  gept 
bann  in  einem  ffeinen  oierecfigen  gemauerten  banale  non  20  cm  SBeite  ent* 
meber  bireft  in  ben  auf  ber  Sooge  angebrad)ten  35erteilunggfanaf  burdi  bog 
©emölbe  hinburd),  ober  eg  gept  jundcfjft,  menn  bie  fe^terraöhnteu  offenen  Äeffel 
jur  (Srjeugung  ber  Dämpfe  angemenbet  merbeu,  in  ben  fd)on  bef^riebenen,  bie 
Äeffel  umgebenben  9)iantef.  Diefe  ffeinen  Kanäle  müffen  burd}  ©d)ieber  ob* 
fd)üe^bar  fein.  (Snbfid)  gehen  in  bie  Kammern  nod)  jmei  fof(^e  gemauerte, 
ebenfaffg  burch  Schieber  öerfdjliepare  Äonäle,  mit  Öffnung  oben  unb  unten, 
um  reine  Suft  bireft  in  bie  Kammer  einjiehen  ju  foffen. 

Da  bie  Äonftruftion  beg  bie  Sooge  bebecfenben  ©emölbeg  um  fo  fdhmieriger 
rairb,  je  ffo^er  eg  ift,  fo  fonftruiert  man  bagfefbe  am  jtredmä^igften  im  ^afb* 
freife  unter  entfpre^enb  oerringerter  ^öfje  ber  bag  ©emöfbe  tragenben  Soogen* 
feitenmänbe. 

3ft  bie  Dampffooge  in  ber  bef^riebenen  22Beife  oorgeriditet,  fo  merben  barin 
ähnliche  Stellagen  oon  §ofj  ongebrad]t  raie  bei  ben  öorhin  erläuterten  flogen* 
furter  (Sinrichtungeu.  Dag  in  bünne  33Iätter  gegoffene  33fei  mirb  barin  auf 
Satten  aufgehängt,  bod)  nid)t  offjubic^t  nebeneinanber,  oon  oben  big  unten.  9^ur 
an  ber  Dür  mirb  ein  ffeiner  @ang  auggefpart,  in  ben  mon  treten  unb  non  hier 
aug,  mie  uachhei-'  noch  fpejielf  erffärt  merben  mirb,  ben  SSerfauf  beg  chemifd)en 
"Ißrojeffeg  im  Sennern  ber  Sooge  beoba^ten  fann.  Der  ganje  übrige  fRaum  ber 
Sooge  mirb  oollgehängt,  fo  jmar,  ba^  bie  f^fäd)en  beg  33(eieg  3'nifd)enräume  oon 
6  big  7  cm  jmifchen  fi^  foffen.  (Sine  fofche  Sooge  nimmt  10000  big  12  000  kg 
Oon  bünnen  33teipfatten  auf. 

Um  bünne  Sfeifofie  ober  33tätter  für  biefe  Soogen  herjufteffen,  benu^t  man 
einen  gemöhnfid)en,  jum  S^mefjen  beg  33feieg  eingemauerten  Reffet.  2Jian 
ftefft  neben  bemfefben  jmei  eiferne,  1,42  big  1,50  m  fonge,  etma  60  cm  breite 
gu^eiferne  'ipfatten  fo  auf,  bo§  fie  mit  ber  horijontafen  (Sbene  einen  fpipen 
SBinfef  bifben.  Schöpft  man  nun  einen  Söffef  Ooß  gefchmofjeneg  SBfei  oug 
bem  Reffet  unb  gie^t  bogfefbe  am  oberen  9?anbe  jener  eifernen  “ipiotte  breit  oug, 
fo  ffie^t  eg  auf  ber  feisteren  ofg  bünne  §aut  erftarrenb  herunter,  bie  ein  anberer 
^frbeiter  fogfeich  megnimmt,  mährenb  ber  ©ie^er  auf  bie  jmeite  ^fotte  gie^t. 
Dog  äöegnehmen  gefdhieht  mit  ber  B<^nge,  mit  mef^er  man  bie  33tätter  auf 
Raufen  legt,  mef^e  bann  noch  ^n  fonge  Streifen  ober  Sänber  Oon  etma  18  cm 
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Sreite  gefci^mtten  «erben,  in  bencn  eS  aufge^ngt  «irb.  '^Irbeiter  gieren 

na^  erlangter  Übung  obige  Quantitäten  Slei  in  brei  big  oier  Stagen. 

2Benn  bie  Sooge  mit  S31ei  oollftänbig  augge^ängt  ift,  fo  «irb  ber  ^enfter* 
laben  gut  oerfd)Ioffen,  bie  Sür  jugeriegelt,  bie  ^effel  «erben  mit  ge«ö^nlid)em, 
41/2  big  5  ‘jproj.  (Sfl'igfäure  ^altenbem  (Sffig  gefüllt  nnb  bie  luftjufü^renben 
Kanäle  geöffnet,  hierauf  leitet  man  aug  ben  gut  ju  Ijeijenben  ©ampf*  ober 
offenen  Ueffeln  bie  ent«icfelten  Sffigbämpfe  ununterbrod]en  in  bie  Sooge,  oer» 
«enbet  aber  oon  feljt  ab  jum  9^ac^füClen  ber  ^effel  be^ufg  @rfa^  beg  3?er» 
bampften  einen  «eit  oerbünnteren  (Sffig,  alg  bei  ber  erften  ^üüung,  inbem  man 
einen  bem  anfänglich  benu^ten  iin  (Sffigfänregef)alt  gleiten  Sffig  juüor  mit 
8  big  10  2:in.  2öaffer  r)ermifd)t,  ober  auf  fe  1  Sinter  beg  juerft  ange«enbeten 
Sffigg  ftetg  8  big  10  Simer  SBaffer  nad)füllt.  Qen  (Staub  ber  ^lüffigfeit 
ertennt  man  im  gefd)loffenen  jDampffeffel  an  beffen  SBafferftanbgjeiger,  bei  ben 
offenen  Ueffeln  mitteig  birelter  33eobod)tung  burch  bie  fc^on  er«äf)nte  Öffnung 
im  oberen  SJtantel  berfelben. 

9^ath  33erlauf  oon  j«ei  big  brei  Stagen  —  oorl)er  lohnt  eg  ftd)  nid)t,  bie 
Soogen  ju  öffnen  —  tritt  mon  in  biefelbe.  Sßenn  fid)  on  ben  Sleiplatten  überoH 
SEropfen  gebilbet  haben,  bie  im  SSegriff  finb,  abjnlaufen,  eher  nii^t,  fo  fdjreitet 
mon  boju,  «ährenb  unabläffig  jDampf  juftrömt,  einerfeitg  bie  Suftfanäle  teil* 
«eife  ju  fperren  —  namentlich  bei  ^n«enbung  offener  Äeffel,  bereu  Qämpfe 
immer  nie!  oon  au^en  einbringenbe  ?uft  mitführen  —  anbererfeitg  ober  nun* 
mehr  in  ben  obener«ähnten  fleinen  äßinb*  ober  Sd)achtöfen  Äohle  jii  oer* 
brennen  nnb  bie  fo  erzeugte  ^ohlenfäure  in  bie  Sooge  treten  ju  loffen.  3^^ 
biefer  3eit  hat  fid)  an  ben  331eiplatten  bafif^*effigfaureg  SSletojpb  gebilbet,  bag 
nod)  flüffig,  an  einigen  ‘i^unften  «ei^  ge«orben  ift.  'iJiod)  SBerlauf  j«eier  ober 
breier  jTage,  «ährenb  «eldjer  ^ohlenfäure  nnb  «enig  ?itft  in  bie  f^ooge  ein* 
getreten  ift,  haben  fid)  bie  glatten  fd)on  mit  331ei«ei§  überzogen  nnb  finb  «ei§, 
am  meiften  in  ber  'i)?ähe  ber  Kanäle. 

Qurd)  bag  ununterbrod)ene ,  jTag  nnb  9^ad)t  fortgehenbe  Sinleiten  oon 
jDampf  «irb  bie  j^emperatur  in  ber  Sooge  immer  höhe^^  anb  nod)  «eher  ge* 
fteigert  burd)  bei  SSerbrennung  ber  ^ohle  entbunbene,  oon  ben  33erbrennungg* 
gafen  mitgeführte  SBärme,  «eld)e  man  jebod)  auf  bie  SBeife  hevabminbert,  ba^ 
man  bie  Kanäle  oon  ben  iffiinböfen  nidht  gerabe,  fonbern  im  3i<^jacf  anlegt. 
jDaburd)  fann  in  ben  Kammern  eine  ge«iffe  Sl^rocfenheit  entftehen,  bie  nid)t  oor* 
teilhaft  ift.  51m  beften  ift  eg,  «enn  bie  “ißlatten  ftetg  eine  jicodiche  f^enchtig* 
feit  jeigen,  b.  h-  bag  baran  hdngenbe  331ei«ei§  breiig,  nicht  förnig  erfcheint. 
Srgibt  fid)  bei  ber  53eobad)tung,  ba^  bag  531ei«eih  eine  förnige  33efchaffenheit 
oui^unehmen  in  begriff  ift,  fo  fteüt  man  bie  Kohlenfeuerung  ein  big  3«et  Stage 
ein  nnb  lä^t  bagegen  burd)  bie  ?uftfanäle  mehr  falte  Suft  einftrömen,  «oburch 
ber  ge«ünfd)te  f5eud)tigfeitggrab  halb  «ieber  erreid)t  «irb.  Söährenb  biefeg 
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SJorgangeö  enttt)etrf)en  bie  fic!^  ni^t  fonbenfierenben  üDämpfe  bur^  bie  Unbidjt*^ 
feiten  ber  iilür,  um  melc^e  mon  fid)  nid)t  flimmert. 

33ei  fo  forlgejeljter  wirbelt  finbet  man,  ba^  f^on  in  3eit  öon  brei  Sßo^en 
bie  unterften  Sleiblätter  jerf reffen  finb  nnb  f)erabf allen;  bann  gef)t  ber  ^roje^ 
raf^  weiter,  big  nac^  etwa  fecf)g  big  fieben  Soeben  nur  nod)  wenig  8Ici  auf 
ben  ©taugen  l)ängt.  ®ie  C)eijung  wirb  nun  eingeftedt  nnb  bie  Dperation  ift 
afg  beenbigt  anjufe^en. 

2Bo  feine  |)ol3fof)fe  ju  billigem  greife  ju  ©ebote  fte^t,  bennljt  man  jur 
(Erzeugung  ber  ^o^lenfäure  ol)ne  5fiad)teit  auc^  ^ofg.  ÜDiefefben  Verbrennen 

Sig.  18. 


ang  bem  ©runbe  lei^t  nnb  üodftönbig  in  ben  Sßinböfen,  weif  in  ben  festeren 
vermöge  ber  in  ber  Sooge  f)errft^enben  ^o^en  jlemfDeratur  immer  ein  genügenber 
3ug  ftattfinbet. 

Um  bie  Woogen,  ju  weldjen  ader  ?id)tjutritt  abgeff3errt  ift,  nnb  wefd^e  im 
Innern  eine  STemfteratnr  von  70  big  90°  C  anne^men,  ju  betreten  nnb  fid)  jur 
33eobad)tung  i^reg  ©angeg  nnb  f^eud)tigfeitgge^atteg  etwa  eine  f)albe  Stfiinute 
barin  auffjalten  gu  fönnen,  ift  man  genötigt,  bop^iefte  Kleiber  anjnjie^en,  bur^ 
welche  bie  §i^e  innerf)alb  biefer  ßeit  nid^t  bringen  fann.  verpdt 

man  bag  ©efi^t,  an^er  ben  ^ugen,  mit  einer  SD^agfe  von  bop^ieltem  STud^, 

Oeiitele,  garbeufabrifatioii.  II.  3. 3lutl.  4 
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ftedt  bic  eine  ^anb  in  einen  ^anbfctju^  nnb  jie^t  bie  anbere  in  ben  9^oc^ä^net 
jnrücf.  äJian  bebient  fict)  beim  (gintritt  in  bie  Sooge  einer  Ängeltaterne  (bie 
(Jür  mirb  burct)  eine  anbere  ^erfon  geöffnet),  bie  man  mit  ber  befd)u^ten  §anb 
l)äa  nnb  mit  meldjer  man  bie  331  eiplatten  näper  beleud)tet.  9JJit  ber  anberen 
^anb,  bie  man  an8  bem  9io(färmel  jie^t,  betaftet  man  nnb  unterfucf)t  bie  33lei* 
platten  auf  ipren  geudjtigfeitöjuftanb.  SBä^renb  biefer  ßeit  ^ält  man  ben 
3ltem  jurücf,  bleibt  fo  lange  in  ber  ü^ooge,  wie  man  e8  ertragen  fann,  ober  bi« 
man  über  ben  Buftanb  berfelben  pinreic^enbe  ^larpeit  erlangt  pat.  Sänger 
al8  eine  l)albe  9)iinute  fann  man  gewö^nli^  nicl)t  augbauern  nnb  ift  bann 
genötigt,  bie  Sooge  ju  öerlaffen,  auc^  wenn  bie  33eobac^tung  beS  Innern  nod) 
niept  jum  ßiele  geführt  l}at  nnb  ©ewi^^eit  über  bie  Sefdjaffenpeit  ber  Sooge 
nidjt  gewonnen  ift.  3n  le^terem  l^aHe  mu§  man  ben  3Serfucl)  wieberf)olen, 
big  man  ein  fiepereg  9^efultat  erlangt  ^at.  ®iefe  33efucl)e  müffen  aüe  brei 
Xage  wieber^olt  werben,  nm  bie  Soogen  ridjtig  leiten  nnb  auf  gehörigem  geueptig* 
feitggrab  palten  ju  fönnen. 

gig.  18  jeigt  eine  folcpe  Sooge  im  2)urcpfclinitt,  febod)  opne  bag  barin 
aufgepängte  331ei. 

aaa  ©eitenwänbe,  h  Sür,  c  f^enfteröffnung ,  dd  33oben  ber  Sooge  über 
bem  unteren  ©ewölbe  gg,  J.  ©ampffeffel,  J5  J5  SBinböf en,  C  C  Suftjufüprungg* 
fanäle,  ee  ^anal  auf  bem  33oben  ber  Sooge,  welcper  bie  Suft,  .^oplenfäure  nnb 
Kämpfe  Verteilt. 

gig.  19  ftellt  ben  ©runbri^  einer  Sooge  in  ber  unteren  (Stage  bor.  ®ie* 
felben  33ucpftaben  bejeiepnen  biefelben  ginrieptungen. 

a'a'  2Bänbe  einer  angrenjenben  Sooge,  dd  ber  gemeinfcpaftlidje  (Singang 
in  bie  untere  ©tage  ber  Soogen,  f f  2;üren  bor  bem  ©ingang  ddxn  bie  unteren 
©tagen  ber  Soogen,  bie  einanber  gegenüber  liegen,  hh'  Sage  ber  Süren  in  bie 
Soogen  über  bem  ©ewölbe,  hh'  gegeneinanber  liegenbe  Öffnungen  ober  Stüren 
ber  unteren  ©tage  ju,  n  ben  gemeinfcpaftlicpen  Treppenaufgang  ju  ben  beiben 
einanber  gegenüberliegenben  Soogen,  ober  ben  oberen  ©tagen  berfelben. 

2öenn  ber  ©ang  einer  Sooge  na^  3)ia^gabe  ber  oben  angefüprten  ^enn» 
jeid)en  beenbigt  ift,  fo  öffnet  man  bie  Tür  nnb  bie  oerfdfloffene  f^enfteröffnung, 
um  bie  Sooge  abjufüplen.  Ter  33oben  berfelben,  wie  ber  ^anal,  ift  nun 
mit  perabgefatlenem  ^leitolf  nnb  331eireften  bebedt.  Tag  nod)  pängenbe  33iei 
wirb  ebenfaüg  peruntergeriffen  unb  fällt  meifteng  bei  lofer  Serüprung  öon  felbft 
perab,  ba  beffen  331eifern  ein  fepr  fcpwacper  ift.  Tag  ganje  331eimaterial  bilbet 
eine  lodere,  fentpte,  an  mand)en  ©teilen  breiartige  9Jiaffe,  weld)e  nun  ouf  331ei* 
weip  weiter  oerarbeitet  wirb. 

Ter  größte  Teil  beg  331eiwei^eg  ift  in  einem  Buff'^obe  oorpanben,  bn^  eg 
leiept  mit  Sßaffer  gefeplämmt  werben  fann  unb  neben  331ei  um  fo  weniger 
parteg  33leiweip  jurüdlä^t,  je  genauer  man  barauf  gefepen  pat,  ba§  bie  Sooge 
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nie  ju  troden  luurbe.  ®ie  3unäcl)ft  mit  bem  331etmei^  oorjune^menbe  Slrbeit 
ben  bof)f3eIten  1.  bte  nic^t  jerfreffenen  33Ieit:efte,  15  bis  20  iproj. 

betragenb,  Dom  SSteimei^  jit  trennen;  2.  baS  331eitt)ei^,  baS  fit^  in  Söaffer  Der* 
teilt,  nom  f)art  gemorbenen  jn  fd]eiben. 

SJian  erteilt  bieS  burd)  eine  einfadje  55orri^tung  nnb  eine  einzige 
0f}eration. 

(Sine  fupferne  Slrommel,  au  ben  Sänben  mit  nielen  lleinen  Söc^ern,  ron 
bem®urcl)meffer  einer  fleinen  (Srbje,  an  ber  ^erip^erie  mit  einem  mit  ®ecfel  nnb 
©djarnier  öerfdjlieparen  ?od)e  jum  (SinfüHen  nnb  (Sntleeren  nerfe^en,  nnb 
3um  5luS^eben  eingerichtet,  bemegt  fi^  in  einem  haften  nm  eine  51Chfe,  bie 
burd)  eine  jum  ^bftellen  eingerid)tete  ^Riemenfeheibe  in  58emegung  gefegt  mtrb 

gig.  19. 


mährenb  in  ben  haften  ein  ©trom  Sßaffer  ^uflie^t.  Sßenn  bie  S^rommel,  mit 
bem  SSleimei^  auS  ber  Sooge  angefüllt,  in  Drehung  nerfeljt  mirb,  jo  fd)lämmt 
fid)  baS  331eimei^  oom  SSlei  ab;  baS  f^eine  jerteilt  fid)  im  2Baffer  nnb  fließt 
mit  bem  letzteren  als  SJiild)  in  gro^e  9^efert)oire,  mel^e  auS  haften  ober 
©tauben  beftel)en  fönnen.  ®aS  ®robe  nnb  §arte,  meines  burd)  bie  331eire[te 
no^  in  fleinere  ©tüde  jerfleinert  mirb,  gel)t  ebenfalls  burd)  bie  SöCher  nnb  fe^t 
fid)  am  SSoben  beS  ÄaftenS  ab,  in  melchem  bie  jCrommel  im  SGBaffer  läuft. 
iRad)  turjer  ßeit  fann  man  bie  S^rommel  entleeren  nnb  mieber  füllen,  maS  man 
fo  oft  n)ieberl)olt,  bis  fid)  fo  oiel  hai'teS  ^ßleimeife  unter  ber  2:rommel  im  haften 
abgefe^t  f)at,  ba^  beffen  Sntfernnng  erfolgen  mu|.  iRa^bem  fol^eS  gefd)ehen, 
mirb  bie  S^rommel  niieber  in  Seraegung  gefelgt  unb  mit  ben  befd)riebenen 
?[Ranif3ulationen  fo  lange  fortgefahren,  bis  ber  ganje  331eimei^oorrat  ab* 
gefd)lämmt  ift. 
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33on  nun  an  teilt  fid)  bie  Slrbeit.  S)a@  t)avt  gen^orbene  abgefdflämmte 
förntge  S3lehnet^  niu|  ganj  ouf  biefelbe  Sßeife  verarbeitet  raerben,  wie  ber  auf 
^oüänbifc^e  SBeife  gewonnene  33leifalf,  mit  bem  er  aHe  (Sigenfd)aften  gemein  l)at. 

jDaö  feinere,  ?lbgef^lämmte  feljt  \id}  halb  ab;  bic  barüber  [tcf)enbe  ^lüffig* 
feit  ift  eine  f^mai^e  Söfung  von  effigfaurem  SSleioj^b,  bur^  etivaS  effigfaureö 
Äupfero^tib  grün  gefärbt,  wenn  bag  Slei  Tupfer  enthielt.  2Birb  bag  fo  ge^ 
monnene  Slehvei^  nid)t  auggemäffert,  fo  trodnet  eg  infolge  feineg  vorbemerften 
©eljaltg  on  effigfaurem  Sleioy^b  ju  fteinl)arten  9)iaffen  von  glafigem  33rud)e. 
jDem  'älbft^lämmen  mu^  bo^er  [tetg  nod)  bie  ^Ibwöfferung  ober  bag  3lugmafd)en 
nac^folgen,  wenn  meic^eg,  lei^t  fjulverifierbareg  unb  lofe  jufammen^ängenbeg 
(fogenannteg  englif^eg)  i8leiroei§  erjielt  werben  foll.  3)nrt^  bag  ^ugwafc^en 
entfielt  and)  ^ier,  wie  in  ben  entfpre^enben  früher  erwäljnten  gälten,  ein  lBer»= 
tuft  an  33tei.  3)ag  ?lugwafd)unggverfal)ren  felbft,  fowie  bie  ©arfteHung  beg 
mit  ©^werfpat  ju  verfe^enben  33leiwei§eg  ftimmt  mit  ber  bejüglidfen  iöe* 
^anbtung  beg  nad)  IjoHünbifd^er  ober  franjöfifdjer  3Jietl)obc  gewonnenen  33tei* 
wei^eg  überein. 

®em  ‘Dampfloogenverfa^ren  l)aftet  ber  Übelftanb  an,  ba^  man 
feine  Kontrolle  über  bie  aufgewenbeten  äJiaterialien  augüben  fann.  (Sg  finb 
ba^er  lßerfal)ren  in  IBorfc^lag  gebrad)t  worben,  wo  man  bieSJ^engen  von  ©ffig- 
fäure  unb  ^o^tenfäure  im  vornf)inein  beftimmen  fann  unb  bie  (Sagmengen 
vermittelft  ber  (Sagu^ren  abmi^t.  iJJad)  bem  S3erfal)ren  von  SJJajor  lä§t  man 
glcidfjeitig  2Bafferbampf  unb  (gffigfäurebampf  in  bie  mit  Sßteiplatten  beft^idten 
Kammern  eintreten,  wobei  nad)  etwa  12  ©tunben  bie  33itbung  von  bafifd)em 
23leiacetat  voltenbet  ift.  !Dann  wirb  ^ofjtenfäure ,  welt^e  man  burd^  25er* 
brennen  von  ^otjfo^le  in  einem  @ifenjt)linber  unb  ^inbur^preffen  von  ^uft 
erzeugt,  in  bie  Kammer  geleitet;  bur(^  bie  auf  etwa  60®  er^i^te  Äolflenfäure 
wirb  bag  bafifc^e  23leiacetat  in  furjer  ßeit  in  23leiwei§  umgewanbett.  Um 
einen  Seit  beg  unveränberten  23leiacetatg  ju  befeitigen,  wirb  jum  ©d)tu^  2lm* 
moniafbampf  eingeleitet  unb  bag  gebilbete  ^Immoniaffatj  burc^  Sinftrömentaffen 
von  überhitztem  SBafferbampf  ouggetrieben.  S)er  von  SJJajor  vorgefdhiagene 
2lpparat  befilzt  fotgenbe  @inrid)tung  (gig.  20). 

Ä  unb  B  finb  Kammern  mit  roftortig  burchbrodjenen  Duerwänben,  ouf 
weldhen  bag  23lei  ongeorbnet  wirb.  C  ift  ein  mit  ^oljfol)ten  gefüllter  nnb  mit 
23entitatorwinb  betriebener  Dfen,  oug  bem  bie  23erbrennungggofe ,  burd)  eine 
Etappe  a  regulierbar,  unter  ben  Sampffeffet  D  gelungen,  bann  ben  Sffig* 
behätter  E  erl)i^en  unb  bur^  ben  mit  Etappen  verfehenen  Äonal  fe  in  bie 
Kammern  Ä  unb  B  gelangen  (ober  au^  vor  benfelben  in  ben  ©d)ornftein  d 
cntlaffen  werben  fönnen).  9?a^  Abgabe  ber  Äohlenfäure  jiehen  bie  (Safe  olg* 
bonn  jur  ßffe  e.  f  ift  ein  Sampfrohr  jur  ßufdh’-'ung  von  S)ampf  burdh  g 
in  ben  ^effel  E,  wie  und)  in  bie  Sommern  A  unb  B.  K  ift  ein  9?ohr  jur 
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Leitung  ber  (Sffigfäurebamf3fe  in  bie  Kammern.  9lad]bem  bie  Kammern  mit 
bUnnen  Steiplatten  befdjicft  morben  [inb,  fd^tie^t  man  fie,  bringt  bie  S^emfjeratur 
auf  49  big  60®,  leitet  bann  mä^renb  10  bis  20  ©tunben  SBafferbampf  unb 
(Sffigfäure  unb  jum  ©c^tu^  bie 
53erbrennungSgafe  auS  beni  Ofen 
bei  etma  60®  ein.  ®aS  531eimei§ 
fann  mie  gemöfinlic!^  meiter  ner»» 
arbeitet  ober,  mie  ermähnt,  burd) 

^inleiten  non  S(mmonia!gaS  juoor 
gereinigt  raerben.  3)er  ganje 
^^roje^  bauert  14  bis  28  jlage. 

3.^on  Kirberg  (®. 
fJJr.  27  398)  ift  fotgenber  Slpparat 
fonftruiert  morben  (f^ig.  21,  22 
unb  23).  ®ie  Sleifjlatten  finb 
badjförmig  auf  bie  in  ben  ^am* 
mern  angebrad)ten  Satten  a  auf* 
gelängt.  ® ie  S^rägerlatten  b  getjen 
burd]  bie  ©c^Ii^e  c  ber  Ordger* 
latten  d  unb  ragen  bei  e  auS  ber 
10Jauer  §eroor;  fie  Rängen  in 
33ügeln  auS  ?0Jeffingbra§t  unb 
f önnen  burc^  ^uffd^Iagen  mit  bem 
.Rammet  auf  ben  Sattentof)f  in 
©^mingung  gebradjt  merben, 
meld)e  fic^  ben  Satten  a  mitteitt, 
fo  ba^  bie  an  ben  festeren  ^än* 
genben  331eiplatten  baS  angefe^te 
53teitt3ei^  abfc^üttetn  unb  freigetegt 
merben.  Oie  Öffnungen  in  ber 
^Olauer,  auS  benen  bie  ^öpfe  e 
^inauSragen,  merben  burc^  Äaut* 
fd]nf()üte  gebic^tet.  ßmedS  S3er* 
ptung  beS  ©taubenS  beim  (Snt* 
leeren  ber  Kammern  mirb  oorljer 
ans  ben  gelöcherten  9fföl)ren  v  ein  ©f^rühregen  auf  bie  331eiplatten  nieber» 
gelaffen. 

9^idht  unmefentli(^  bei  ber  (Sinmirfung  Oon  ©ffigfäure  unb  Äof)lenfäure 
auf  331ei  ift  ihre  innige' SOiifchung.  (Sarbner  fonftruierte  (0.9?.*'i|).9^r.  36  319) 
einen  Apparat  jur  ^erftedung  beS  erforberlichen  @emifdheS  ton  ©dnrebämpfen 
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unb  ^o^lenjäuregaö,  ber  auS  einem  ®om^)fftra^lro^r  befielt,  beffen  SKunbftücE 
öon  einem  9io!^r  umgeben  mirb,  meld)e8  hinter  bem  SJiunbftüd  mit  bem  ^o^Ien= 
jäncgenerator  nnb  nor  bem  SJiunbftücE  mit  bem  @äutebet)ättev  in  53erbinbnng 
gig.  21.  i^iG-  22. 


ftefy,  berart,  ba^  bie  au8  le^terem  juftrömenbe  ©äure  burd)  ben  2ßafferbam^f»= 
ftrd)t  öerbampft  unb  innig  mit  ber  angefaugten  ^o^Ienfäure  nnb  Suft  Der* 
mif^t  mirb. 

ben  für  nid)tig  erftärten  ®.  9^r.  1074  unb  2466  non 

58rnmleu  tiel  9!)?elbnrn  mirb  ba8  33Iei  auf  folc^e  Seife  burd)  ein  eiferneSSieb 
^ig.  23.  iv|  in  Saffer  gegoffen ,  ba^  ^J)rat)t 

ober  i^äben  üon  Va  nun  ®urd)* 
meffer  entftet)en.  ®iefe  f^äben 
merben  nun  in  f^dffer,  non  etwa 
1000  Siter  3;nl)att  unb  bid)t  ner» 
f^UePar,  gebrad)t  nnb  biefe  mit 
nerbünnter  Sffigfäure  angefüttt, 
bie  fofort  wieber  abgewogen  wirb. 
3;n  bemfetben  ®rabe,  wie  bie 
(äffigfäure  abläuft,  wirb  ber 
9?aum  burt^  Suft  erfeljt,  bereu 
0auerftoff  fofort  unter  Särme^ 
5-  entwideinng  bag  931ei  angreift 
unb  feine  Dberfläd)e  o^'^biert. 
®obalb  bie  (Sffigfäure  non  neuem 
l)injutritt,  löft  fie  baS  gebilbete 
33L‘iojbb  fofort  auf  unb  lä^t,  je  nad)  il)rer  ©tärfe,  entweber  neutrale  ober 
au^  bereits  bafifd)e  931eiacetatlöfung  entfielen,  ®iefe  letztere  wirb  ebenfalls 
fofwt  abgelaffen,  um  ber  Suft  ßntritt  ju  laffen,  bie  bann  baS  331ei  non  neuem 
anjreift,  um  Sleio^'^b  ju  bilben  uff.  91nbererfeitS  werben  etwa  15  bis  20  gu^ 
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lange,  5  biö  6  breite  unb  1  ^o^e  haften  fo  aufgefteüt,  ba^  fie 
fcl)tt)anfen  fönnen.  3n  btefen  haften  njirb  331ei  mit  ber  notier  bar geft eilten 
iÖleiacetatlange  be^anbelt,  mä^renb  gleic()jeitig  Äo^lenjänre  ^injugelaffen  mirb. 
®nrcl)  bag  ©c^manlen  beö  Äaftenö  mirb  [tetö  nnr  baS  in  ber  nieber^ängenben 
©eite  befinbli^e  S31ei  mit  SSleiacetatlauge  bebedt,  mä^renb  ba§  in  bem  l)o^* 
fte^enben  Steile  befinblic^e  nur  öon  ber  ?auge  angefeuc^tet  ift  unb  vermöge  ber 
großen  Dberflädje  ber  @inn3irfnng  ber  ^o^lenfäure  einen  großen  gläcl)enranm 
barbietet.  @8  bilbet  fiel)  auf  ber  Dberflä^e  be8  331eibra^te8  fofort  331eimei|, 
melc^eS  beim  ilJiebergeljen  beö  ^aftenö  burd)  bie  SSleilauge  abgemafdjen  mirb, 
moburc^  jn  gleid)er  ßeit  baS  33Iei  mieberum  mit  bafif^er  331eiacetatlöfung 
bene^t  mirb.  -Sc  nac^  ber  @tärfc  ber  Sleiacetatlauge  unb  ber  SKenge  ber  ju' 
geführten  ^o^lenfäure  laffen  fic^  in  febem  haften  täglit^  3  biö  5  3tt.  Sleimei^ 
fabrijieren. 

Unter  ben  Übelftänben  be8  ?oogent)erfa^ren§  ift  ju  ermähnen  ber  9)iangel 
an  einem  richtigen  5Ser^ältni8  jmifdjen  ber  Orö^e  ber  Sleiftreifen  unb  ber  5luf* 
ftaijelungg^ö^e  auf  benSoogen,  fo  ba^  bie  fit^  entmidelnben  Kämpfe  ni^t  gleic^= 
mä^ig  ben  Söefc^idunggraum  burd^ftreic^en  fönnen.  (S§  ift  bei  bem  Umfe^ungg* 
proje^  tion  SBic^tigfeit,  ba|  bie  331eiftreifen  öon  fol^er  @rö|e  finb  unb  berart 
anfgeftapelt  merben,  ba^  ber  Stapel  feine  f^orm  beibe^ält,  unb  ba§  er  burc^  ba§ 
@eroid)t  ber  iBleiftreifen  nidd  jufammenfinft,  beüor  ber  ganje  ©infalj  nollftänbig 
umgefe^t  ift.  biefem  3'^ede  müffen  bie  ©rö^enner^ältniffe  ber  Sleiftreifen 
unb  bie  @tapell)öf)e  im  rilligen  S3erpltni6  jueinanber  fte^en.  Um  guteö  5ßlei= 
mei^  ju  erhalten,  mu^  ferner  bie  3eitbauer,  mäf)renb  meldjer  ber  (Sinfalj  ber 
Söirfung  ber  (äffigbämpfe,  beö  SBafferbampfeg  unb  ber  atmofp^ärif^en  Snft 
auögefe^t  ift,  eine  fel)r  furje  fein  im  33ergleic^  ju  berfenigen,  mä^renb  tt)eld}er 
ber  (Sinfaij  ber  SBirfung  non  ^oljlenfäuregaö  au8gefe|t  ift. 

Um  einen  befriebigenben  35erlauf  beS  ^rojeffeö  unb  gleichmäßige  Umfe^ung 
beS  @infa^eg  ju  erjielen,  mirb  ber  leptere  nach  bem  51?r.  80  903  non 

Smith,  beoor  man  ihn  in  bie  Umfe^ungSfammer  bringt,  junächft  mit  einer 
bafif(^en  331eimilch  angefendhtet  unb  burch  ben  fo  erhaltenen  Überzug  bie  Um- 
feljung  beförbert.  3)iefe  befd)riebene  bafifche  Sleimilch  fann  ftärfere  ober 
fd)mä(here  Konzentration  hoben,  je  nachbem  bie  Umfe^ung  an  tterf^iebenen 
Stellen  mit  größerer  ober  geringerer  Stärfe  üor  fieß  geßt.  3)ie  ©infllhrnng 
ber  ©ffigbämpfe  unb  ber  bafifdhen  SBleimilcß  an  einzelnen  Stellen  ober  im  ganzen, 
je  nad)  bem  femeiligen  3uftanbe  beS  (£infalje8,  mirb  auch  mährenb  beö  '^rozeffeg 
notmenbig,  menn  bie  Umfe^ung  teilmeife  ftodt  ober  ganz  aufhört.  33ei  §er* 
ftellung  oon  331eimeiß  ber  gemöhnlidjen  Dualität  au8  metadifdjem  331et  oer* 
menbet  man  für  einen  Stapel  oon  etma  75  mm  §öhe  Sleiftreifen  Don  etma  2 
bis  2,5  mm  SSreite  unb  oon  ungefähr  1,8  mm  Dide.  Diefe  fdiicßtet  man  auf 
ben  Soogen  in  ber  SBeife  auf,  baß  genügenbe  3o3ifd)enräume  für  bie  3etfe^ungS* 
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bämpfe  jwtfdjen  ben  Sletflreifen  be§  ©tapelS  nor^anben  finb.  jDte  bafif^e 
wirb  au§  trorfenem  iöletwei^  gewonnen,  ba§  mit  f^wac^er  Sffigfciure 
ober  anberer  fjaffenber  0änre  unb  nac^  SBebarf  mit  SBaffer  angerü^rt  wirb. 
5lm  beften  taucht  man  bie  Streifen  in  bie  S3IeimUc^  ein  unb  tä^t  fie  bann 
trodnen,  e^e  man  fie  in  bie  llmfe^unggfammer  einbringt,  hierbei  mu§  jebo^ 
mit  Sorgfalt  oerfa^ren  werben,  bamit  ber  ganje  (Sinfalj  gleirf)mä^ig  mit  bem 
bafifd^en  331eifatj  in  f^orm  einer  weiten  ©ecffd^ic^t  überzogen  wirb.  ffJadjbem 
bie  Soogen  mit  ben  fo  oorbereiteten  331eiftreifen  in  ber  Umfe^unggfammer  über' 
einanber  geftetlt  finb,  wirb  bie  Kammer  gef^loffen.  3;n  biefelbe  wirb  nun 
burc^  nerf^lie^bare  Öffnungen  über  febe  ber  f?oogen  ^inweg  ein  Stral^l  Säure* 
bampf,  SBafferbampf  unb  Suft,  im  ^IfJengenüerl^ältnig  nac^  ber  21rt  be«  (Sin* 
fa^eg  bemeffen,  eingefül)rt.  9^a^bem  ber  (Sinfalj  einer  bcrartigen  Se^anblung 
etwa  wäf)rcnb  einer  Stunbe  (fe  nac^  2lugfel)en  beöfelben)  nnterjogen  würbe, 
werben  in  bie  Umfe^ungSfammer  foplenfäurel^altige  (Safe  bjw.  ^erbgafe  au§ 
einem  Ofenfd^adft  eingefü^rt.  äfJan  lä^t  biefe  (Safe  in  regelmäßigen  3cit=^ 
abfcßnitten,  feben  Stag  etwa  eine  Stunbe  lang,  burdß  ben  Umfe^unggraum 
ftreid)en.  SDemnädßft  unterwirft  man  ben  (Sinfal^  ber  äBirfung  ber  burcß  51uf* 
fpri^en  pgefü^rten  bafifdßen  331eimilcß  unb  bann  ber  Sirfung  ber  (Sffigbämpfe, 
beS  SBafferbampfeS  unb  ber  f?nft.  SDie  l)ierbei  benu(^ten  fauren  3)ämpfe  fönnen 
^oljeffig*,  Salpeterfäure*  ober  Saljfäurebämpfe  fein,  wobei  fi^  bereu  Slienge 
unb  Äonjentration  nad)  ber  31rt  be8  berwenbeten  S31eie§  richtet. 

(Sewöl^nli^  ge^t  bie  Umfel^ung  in  ben  berfd^iebenen  Soogen  ungleidßmäßig 
bor  fidß.  Um  biefen  Übelftanb  ju  befeitigcn,  befidjtigt  man  bon  3^^ 
ben  (Sinfalj  bur^  an  ber  Kammer  angebrachte  f^enfter.  f^inbet  man,  baß  bie 
Umfe^ung  nnterbrodjen  ober  ni^t  genügenb  fdßnell  bor  fidß  gegangen  ift,  fo 
belebt  man  ben  (Sinfa^,  wo  bic8  nötig  erfdßeint,  burdß  31uffpri^en  bafifd)er  231ei* 
mUdß,  jwedfmäßig  mittels  einer  fleinen  Sprite.  SDic  fauren  SDämpfe,  ben 
2Bafferbampf  unb  bie  f?uft  läßt  man,  wie  oben  bef(hrieben,  entweber  ftetlenweife 
ober  burd)weg  einwirten,  wobei  man  bie  SdjueHigfeit  ber  Umfe^ung  an  ben 
berfdßiebenen  Steilen  beS  (Sinfa^eS  berüdfidhtigt.  9)lan  läßt  mehr  Sffigbämpfe, 
SBafferbampf  unb  ?uft  unb  bafifdje  ?D^itd)  auf  biejenigen  Steile  beS  (Sinfa^eS 
einwirfen,  bei  welken  bie  umfe^enbe  SBirfung  anfgel)ört  hot  ober  nicht  genügenb 
bor  fi^  gegangen  ift.  f^inben  fid)  ^Injeidhen  grober  ^riftattanfäfje  in  einigen 
Steilen  beS  SinfaljeS,  fo  fteHt  man  bie  ‘^Inwenbung  ber  (Sffigbämpfe,  beS  SBaffer* 
bampfeS  unb  ber  f?uft  unb  ber  bafifchen  SOJildh  ein,  ober  man  benu^t  eine  fehr 
fdhwadhe  bafifdhe  TOldh  für  biefe  Steile,  bis  bie  Umfegung  infolge  fortgefe^ter 
SBirfung  beS  ^ohlenfäuregafeS  wieber  glei^mäßig  bor  fidh  geht  ©iefenigen 
Steile  beS  ©infames,  welche  man  ju  trodfen  finbet,  müffen  höußger  mit  (Sffig* 
bämpfen,  bie  mit  mehr  ®ampf  unb  weniger  ?nft  bermifdht  finb,  behanbelt 
werben.  f^aClS  bie  Umfe^ung  ber  betreff enben  Steile  ftoefen  follte,  hot  man 
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me^r  bafifdje  jujufü^ren.  ©teiemgen  Klette,  bte  ju  feud)t  erf(i)etnen, 

be^nbelt  man  mit  mentger  unb  fc^mädjeren  @f[tgbämpfen  unb  mentger  3Baffer* 
bampf  unb  me^r  Suft,  ober  eg  mu^  eine  fel)r  fd)mod)e  bafifd)e  'JRUd)  im 
geeigneten  ^eitpunfte  jugefll^rt  merben.  ginbet  man,  ba§  fict)  bie  bereit«  um* 
gefegten  -partifel  auftöfen,  fo  nerminbert  man  bie  5!Jtenge  ber  bafifcf)en  9JJiI^ 
ober  unterbricht  bie  3tnmenbung  berfelben  eine  ^^itlang.  SBenn  ber  (5infa| 
piö^tirf)  ^^bratmaffer  ougfrf)eibet,  fo  fann  bie  Suftjuführung  oerftärft  merben, 
inbem  man  ben  58efcf)icfunggraum  eine  ßeitlang  offen  lä^t.  SDie  Zuführung 
non  bofifd)er  SJtild)  jum  (Sinfa^  in  beftimmten  ßeilröumen  entroeber  [teilen* 
raeife  ober  burd)meg  unb  bie  ^nberung  ber  Konzentration  fe  nad)  bem  ßnftanbe 
be«  (Sinfa^eg  ift  mefentlii^  für  ben  befriebigenben  SSerlauf  beg  “i^rozeffeg,  meil 
bie  einmal  zugefn^rte  bafif^e  fDiild)  fid)  mand)mal  z^iffefet. 

!Die  Umfeljung  beg  33teieg  nimmt  nad)  oorliegenbem  33erfaf)ren  gemöl)nlid) 
9  big  13  2Bod)en  in  ^Infpritch-  (Sf)e  man  metatlif^eg  33(ei  ber  oorbefd)tiebenen 
33ehanblung  unterzieht,  nimmt  man  eine  “»ßrobe  biefeg  33Ieieg  unb  beftimmt  bie 
erforberlidhe  ©tärfe  unb  bie  Ü3erhältniffe  ber  Umfe^unggmiltel,  fomie  bie  ßeit* 
bauer,  roährenb  melier  biefe  fÜJtittel  angeraenbet  merben  bürfen.  genier  be* 
ftimmt  man  bie  ßeiträume,  melche  z^^ifchen  ber  SInmenbung  ber  fanren  ober 
(gffigbcimfife,  beg  SBafferbampfeg  unb  ber  Suft  unb  ber  bafifdien  QJJild)  liegen 
müffen,  fomie  bie  Konzentration  ber  fanren  ®ämfife  unb  ber  bafifd)en  fOtildh- 
fl?ad)  bem  9^.*f|3.  fl?r.  64  183  oon  3)ahl  mirb  bag  33lei  in  0treifen 
ober  33Iättern  ober  and)  in  „gebern"  in  einen  33ehälter  gebrad)t  unb  mit  Der* 
bünnter  (Sffigfäure  übergoffen  ober  befprengt.  ©obalb  bie  Oberfläche  ber 
©treifen  ober  33Iätter  oon  ber  ©äure  genügenb  bene^t  ift,  mirb  heiBeö  SBaffer 
über  bag  S3Iei  gegoffen,  ober  eg  mirb  furze  ein  Oamfifftrahl  burch  ben 
33ehälter  gefchicft.  Oaburch  mirb  bie  ©äure  erlji^t  unb  bie  Sinmirfung  ber* 
felben  befdjieunigt.  Oer  33ehälter  mirb  bann  geöffnet  unb  ein  ©trahl  heiler 
?uft  in  benfelben  geleitet,  bamit  bag  33Iei  fo  oiel  ©anerftoff  atg  mögtid)  auf* 
nehmen  fann.  hiermit  mirb  fo  lange  fortgefahren,  big  bie  Dberflädje  beg 
33Ieieg  noüftänbig  mit  D^'^b  bebedt  ift  unb  ein  mei^eg  ?Iugfehen  angenommen 
hat.  Ourd)  ilbergie^en  oon  oerbünnter  (Sffigfäure  mirb  bann  bag  33Iei  ab* 
gemafd)en  unb  bie  gebilbetc  §aut  ton  bafifd)  effigfaurem  SSIei  aufgelöft.  ^ier* 
bei  mirb  ouch  bag  33Iei  felbft  angegriffen,  fo  ba§  neutral  effigfaureg  33Ieioj:i)b 
entfteht,  mel^eg  mit  bem  bafifd)  effigfauren  ©alz  in  ?öfung  geht.  3Bichtig  ift, 
ba§  bei  biefem  Sßorgange  beg  33erfahreng  möglichft  terbünnte,  etma5*big  lOproz- 
©äure  Oermenbet  mirb.  Oie  in  ber  befd)riebenen  Söeife  gemonnene  Söfung 
ober  9)?ifd)ung  oon  bafifd)  unb  neutral  effigfaurem  S3Iei  mirb  algbann  ab* 
gegoffen.  Oag  in  bem  Keffet  znrücfbleibenbe  reine  33Iei  mirb  nunmehr  oon  neuem 
bem  heilen  Suftftrome  auggefe^t,  ba  genügenb  ©äure  auf  ber  Oberfläche  beg 
Sleieg  znrücf geblieben  ift,  bamit  biefeg  bnrth  bie  Suft  in  0?:i)b  oermanbelt 
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«erben  fann.  jDaS  SBerfa^ren  «trb  fo  lange  fortgefel^t,  big  baS  33Iei  üoüftänbtg 
in  ba8  effigfanre  ©alj  nmgewanbett  nnb  in  bie  Söfnng  übergefü^rt  ift.  jDer 
bef^riebene  Seil  beS  33erfa§ren§  fann  ununterbrodjen  ftattfinben,  inbent  neues 
33lei  t)on  oben  jugefllf)rt  «irb,  fobalb  baS  untere  oerbrauc^t  ift,  nnb  nact)bem 
baS  S3erfa^ren  einmal  im  ®ange  ift,  mirb  nat^  33ebarf  tion  ßeit  ju  ßeit  etmaS 
frif^e  ©öure  f)injugegeben.  ©obatb  bie  gemifdjte  0aIjlöfung  bie  genügenbe 
©aijmenge  entfjält,  mirb  fie  in  einen  Älärbe^Uer  gebradjt,  morin  fid)  bie  etma 
t)orf)anbenen  Unreinigfeiten  abfefjen.  Sie  flare  Söfung  mirb  bann  in  einen 
9Heberfdf)IagSbe^äIter  abgeleitet  nnb  barin  lebfjaft  umgerüfirt,  mü^renb  ein  ent* 
fpret^enbeS  fot)IenfaureS  3llfaüfalj  jugefefjt  mirb.  §ierju  mirb  öorjugSmeife 
mafferfreieS  fof)IenfaureS  9latron  in  fefter  f^orm  angemenbet.  S3on  bemfelben 
mirb  fo  nie!  jugefeljt,  oIS  notmenbig  ift,  um  bie  effigfauren  ©atje  noUftänbig  ju 
jerfe^en  nnb  baS  S3Iei  als  bafifc^  fol)lenfaureS  SSleiojc^b  nieberjuf plagen.  Ser 
S^ieberfc^lag  mirb  alSbann  Oon  ber  f^lüffigfeit  getrennt  nnb  forgfältig  mit 
äßaffer  auSgemafd)en,  um  etma  barin  jurUdgebliebene  freie  5llfaUen  ju  ent* 
fernen.  SaS  auf  biefe  SEBeife  erhaltene  bafif^  fo^Ienfaure  331eioyt)b  mirb  nun 
in  ber  gemöf)nli(^en  SBeife  meiter  be^anbelt  nnb  jum  @ebran(^  geeignet  gematzt. 

Slnftatt  baS  33Iei  mit  (gffigfäure  ju  befprengen,  na^bem  eS  in  ben  S3e* 
^älter  gebracht  ift,  fann  man  baSfelbe  bei  ^erftedung  Don  fiebern  in  einen  33e* 
^Iter  laufen  laffen,  ber  anftatt  mit  Sßaffer  mit  oerbünnter  0öure  gefüllt  ift; 
bie  fo  be^anbelten  fiebern  merben  bann  in  ben  33ef)älter  gebradjt  nnb  bem  §ei^en 
Suftftrome  fofort  ol)ne  öor^erige  ^Inmenbung  tion  ^ei^em  Sßaffer  auSgefeljt. 
5!)ian  fann  bie  ©ffigfäure  aut^  nnoerbünnt  in  ben  Se^älter  bringen,  fie  oer* 
bünnen  nnb  mit  allen  Seilen  ber  Dberfläi^e  beS  331eieS  in  SBerül^rung  bringen, 
inbem  barauf  ^ei|eS  SBaffer  ober  Samfjf  jugeleitet  mirb,  mobnrd)  fomit  gleid)* 
jeitig  bie  Säure  in  gehöriger  3Beife  oerbünnt  mirb  nnb  eine  (Srl^i^ung  unb  ba* 
burc^  33efc^leunigung  beS  33erfaf)renS  ftattfinbet.  Ser  (Srfinber  gibt  ber  '31n* 
menbung  l)ei|er  8uft  jur  Djljbotion  beS  331eieS  ben  IBorjug,  meil  baburd)  ber 
55organg  mefentlit^  befdjleunigt  mirb;  auS  bemfelben  ®runbe  mirb  and)  ein 
möglit^ft  l)eftiger  Suftftrom  angemenbet,  anftatt  baS  331ei  einfat^  ber  f?uft  auS* 
jufe^en. 

SaS  nad^  bem  befd^riebenen  33erfal)ren  gemonnene  föleimei^  fod  unfriftal» 
linifd^,  üon  fdjöner  meiner  f^arbe,  locfer  unb  fo  leidet  jerreiblid^  fein,  ba^  eS  fi^ 
jmif(^en  ben  f^ingern  in  ein  feines  fßuloer  ttermanbeln  lä^t;  eS  fe§t  fid^  in 
Seinöl  ab,  ift  ol)ne  9?üdftanb  in  ©ffigfäure  löSlid),  auS  melier  Söfung  eS  fid^ 
burd)  Dfalfäure  in  gleid^er  äßeife  mie  baS  befte  biSljer  erzeugte  Sleimei^  fällen 
lä^t,  unb  ermeift  fid^  frei  oon  aden  fremben  ^Beimengungen.  Sä^t  man  baS 
331cimei§  in  Seinöl  fid^  fe^en  unb  Oerbünnt  eS  ffDäter  mit  Serfjentin,  fo  fte^t  eS 
lange  barin,  o!^ne  fid^  abjufe(jen,  maS  befonberS  für  bie  .^erftedung  ge* 
mifdljter  f^arben  oon  großer  SBid^tigfeit  ift.  Sei  ^erftedung  Oon  S^romgelb 
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unb  e^romgrün  md)  bem  beutfdjen  33cifa^i-en  evjeugt  biefeS  331emei^  bejonbevö 
fd)öne  2;öne,  wa8  aud)  bei  ber  ^erfteüung  öou  fün[tUd)em  ßinnober  ber  g-ad 
ift,  wobei  e§  bei  3JJifd)ung  mit  dJimeroIorange  al8  ©runbtage,  nad)  unb  nad) 
mit  ^teieofinat  gefüüt,  ein  befonberö  ^ede§  9^ot  ergibt,  weld)eg  bisher  nur 
mittet«  ermatten  werben  fonnte. 

3.  granjöfifd)e  S3teiwei^fabrifation. 

!Diefe  gabrifationöweife  würbe,  wie  jd)on  it)rd?ame  angibt,  non  S^enarb 
I  in  Sli^Q  bei  ^ari«  juerft  im  ©ro^en  au«gefü^rt;  fie  beruht  barauf,  ba^  neu* 
träte«  ejjigfaure«  iöteiofijb  ober  Steijuder  in  feiner  wäfferigen  Söfnng 
noc^  oiet  33teioj^b  aufjune^men  toermag,  unb  ba^  biefe«  33teio};^b  bann  burd) 
Äo^tenfäure  au«  ber  Söfung  at«  fo^tenfaure«  S3teio^-i)b  ober  reine«  S3teiwei^ 
gefällt  wirb.  @ämttid)e  “^ßrojeffe  finb  aut^  im  Steinen  re^t  gut  au«jufü^ren. 
®a«  ^robuft  üon  biefer  gabrifation«weife  ift  ba«  fd)ön[te  33ieiwei^,  wa«  man 
ert)atten  fann,  bennod)  ift  e«  nic^t  betiebt;  wir  werben  ben  ©runb  baoon  ff)äter 
genauer  erörtern.  3tnf  feine  btenbenb  wei^e  garbe  ^at  bie' ftJein^eit  be«  an* 
juwenbenben  33teie«  ober  ber  Steigtätte  feinen  Sinftu^,  ba  bie  Äot)tenfäure 
unter  benfetben  33er^ättniffen  nur  ba«  ^öteiojljb  fätlt,  unb  biefe«  ift  einer  ber 
25orteite  biefer  f5abrifation«weife. 

®ie  gabrifation  nad)  biefer  3Jiet^obe  jerfäüt  in  jwei  ^auptoperationen, 
bie  getrennt  norgenommen  werben,  nämtid)  in  bie  Slrbeiten,  woburc^  man  fid) 
a)  bie  Söfung  be«  SteioiHb«  in  effigfaurem  33teioi-pb  ober  bie  bafifd)  effigfaure 
üßteio^pbtöfung  l^erftettt,  unb  b)  in  ber  f^üüung  biefe«  33teio);i)b«  burc^  .^ot)ten* 
fänre  nnb  in  ber  (grjeugung  ber  tefjteren. 

a)  ®arftellung  ber  ßofung  Oon  baftf cb*effiGfaurem  33leioEl)b. 

a«an  fd)iögt  baju  ^auptfäd)iid)  jweiertei  2öege  ein,  je  nad)bem  man  e« 
Dorteit^ft  finbet,  33teigtätte  ober  S3tei  ju  »erarbeiten,  wobei  ba«  ^rei«oer^ättni« 
jwifd)en  biefen  beiben  Sliateriatien  in  S3erUdfid)tignng  be«  ©e^atte«  ber  ©tätte 
an  metattifc^em  33tei  am  meiften  entfd)eibenb  fein  wirb. 

3ur  tuftöfiing  »erwenbet  man  entweber  (Sffig,  wetd)er  rein  oon  fremben 
organifc^en  Stoffen  fein  mu^,  beftidierten  (Sffig,  ober  man  »erwenbet  gerabeju 
reinen  friftadifierten  Steijuder,  ber  in  äBaffer  getöft  wirb.  ®ie  ^uftöfung 
fü^rt  man  bei  Stnwenbung  oon  ©tätte  am  beften  fo  an«,  ba^  man  in  großen 
fupfernen  Pfannen,  wetc^e  mit  SDampf  gef)eijt  werben,  ber  feboc^  nic^t  in  bie 
gtüffigfeit  ju  ftrömen  brand)t,  aber  au^  einftrömen  fann,  ober  in  großen  ^öt* 
Jemen  Stäuben,  in  wefd)en  bonn  bie  Erwärmung  febenfad«  nur  burd)  einftrö* 
menben  ®ampf  erfotgt,  entweber  (Sffig  ober  Steijudertöfung  er^il^t  unb  nad) 
unb  na(i^  fo  oiet  feingema^tene  ©tätte,  at«  fic^  auftöfen  wid,  ober  au^  einen 
Überfdju^  baoon  t)injufitgt.  äöenn  bie  ©tätte  feingemabten  unb  frifd),  bie 
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beinahe  fo^enb  ift,  fo  ge^t  bte  Wuflöfung  raj^  t)or  fic^  unb  bie 
5lröometer grabe  ber  ^lüffxgfeit  fteigen  big  ju  einer  geiriffen^ö^e,  tnorauf,  inenn 
genug  Steiglätte  nor^anben,  fid)  ein  bafifdieg  @alj  obfd^eibet,  unb  bie  Slräo* 
ntetergrabe  roieber  faden,  liefen  ißunft  fu^t  man  jn  öermeiben  unb  tritt  er 
ein,  fo  bringt  man  bag  etma  abgefd)iebene  bafifd)e  ©at^  burc^  ferneren  (Sffig* 
ober  33teijucferjufa(5  mieber  in  Höfling,  anberenfadg  mürbe  man  Saugen  erhalten, 
bie  meniger  bleihaltig  finb. 

äÖenn  bie  f^Iüffigfeit  h^iöngüch  mit  S3(eioj:l)b  gefättigt  morben  ift,  fo 
bleibt  fie  einige  0tunben  jum  ^bflären  fte^en,  morauf  fie  jur  iJJieberfi^tagung 
abgejopft  merben  fann,  raährenb  bann  biefetben  ®efä§e  mieber  mit  frif^em 
(Sffig  ober  S3teijndertöfung  unb  ®tätte  befd)i(ft  merben. 

0od  bie  bafif^  effigfaure  Sleiojpblöfung  burd)  '^on  metadifd)em 

23tei  hergeftedt  merben,  fo  r)ereinfa(^t  bieg  jmar  bie  Einrichtung  ju  ihrer  ÜDar* 
ftedung,  aber  bag  baju  anjumenbenbe  33tei  mu^  in  eine  gemiffe  gönn  gebrad)t 
merben.  9Jian  benul^t  bie  fd)on  oben  bei  ber  hodänbif^en  gabrifotiongmeife 
angegebene  33Ieifd)meIjoorrid)tung,  gie^t  aber  bag  Siei  ftatt  in  9^oden  in  Sa- 
inedeu  ober  beffer  brahtartige  Sameden,  inbem  man  bag  f^metjenbe  S31ei  burd) 
einen  ©eihtöffel  in  falteg  Sßaffer  faden  läfet,  mobiird)  eg  biefe  ®eftait  geminnt. 

5D^ehrere  größere  33ottid)e,  etma  oon  l,55m^öhe  unb  1,40  m  iffieite,  bie, 
mafferbicht,  mit  eifernen  pfeifen  unb  mit  einem  @enf hoben  oerfehen  finb,  ber 
etma  15  big  20  cm  oom  S3oben  ber  33ottid)e  auf  jmei  .^oljunterlagen  ruht, 
merben  auf  ^ofjgerüften  aufgeftedt,  fo  ba^  ihr  S^nhalt  bur^  ein  3apftoch  nahe 
am  ©oben  abgefaffen  merben  fann.  Eg  ift  bequem,  menn  fämtfi^e  etma  brei 
ober  oier  fofd)er  0tänbe  um  einen  höfjei-’uen  bid)ten,  in  bie  Erbe  gegrabenen 
0tanb,  ber  einen  0umpf  bifbet,  het^um  angeorbnet  merben,  fo  ba^  ber  gnhaft 
eineg  jeben  in  ben  festeren  abgefaffen  merben  fann.  5lug  bem  ©uinpfe  pumpt 
man  ben  Sfnhaft  oermittefft  einer  gemöhnfichen  f}3umpe,  entmeber  jur  meiteren 
©enu^ung,  ober  mieber  auf  bie  ©tänbe  jurücf. 

®ie  fämtfidjen  ©tänbe  merben  nun  mit  bem  feinen  ©fei  foder  angefüdt, 
inbem  man  bag  feistere  auf  bie  ©enf höben  ber  ©tänbe  fchüttet.  ®ann  mirb 
auf  bagfefbe,  menn  man  mit  Effig  arbeitet,  fo  oief  beftidierter  Effig  gegoffen, 
big  bag  ©fei  bamit  bebedt  ift.  Sfrbeitet  man  aber  mit  einer  ©feijucferföfung 
ober  fdjon  gebraud)ten  ©feifangen,  fo  oermeubet  man  fie  nad)  bem^nfüden  ber 
©tönbe  mit  ©fei  ftatt  beg  Effigg.  fÖian  fä^t  bag  erfte  ffRaf  bie  gfüffigfeit  auf 
frifdhem  ©fei  höd)fteng  eine  h^fbe  ©tunbe  ftehen  unb  j^apft  fie  nun  in  ben 
©umpf  ab.  Eg  h^t  bieg  oorjügfid)  nur  ben  ^iei  ^a^  ju  machen, 

©obafb  bie  gfüffigfeit  abgefaufen  ift,  erhi^t  fich  ber  ©feibraht  in  furjer  3eit 
fo  in  ben  ©tänben,  ba^  h^ih^  SBafferbämpfe  auffteigen,  eine  gofge  ber  £)pp» 
bation  beg  ©feieg.  3ft  bie  Erhi^ung  bebeutenb  gemorben,  fo  pumpt  man  bie 
abgefaffene  gfüffigfeit  mieber  auf  bag  ©fei  jurüd;  fie  föft  nun,  mofern  fie  nicht 
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gefattigt  ift,  ba§  oj:t)bieite  53Iei  in  einigen  0tunben  anf,  worauf  man  fie  wieber 
abiaufen  lä^t;  eg  tritt  bann  biefelbe  @ri)i^ung  ein,  unb  bie  glüffigfeit  wirb  fo 
oft  wieber  aufgegeben,  big  fie  gefätligt  ift,  wag  man  an  ber  ©rabjuna^me  an 
einem  3träometer  recf)t  gut  beurteilen  fann.  3ft  bie  glüffigteit  gefättigt,  b.  f). 
jeigt  fie  etwa  17  big  18®  Be,  fo  fommt  fie  ^ur  ißerarbeitung.  ^uf  ben  an* 
bereu  ©tänben  erfai)ren  bag  33Iei  unb  bie  f^tüffigfeiten  giei^e  SSel^anblung. 
SlJian  pumpt  oom  0umpfe  immer  in  ben  0tanb,  in  welchem  bie  (Srl^i^ung  am 
bebeutenbften  ift.  jDie  aufgelöften  Ouantitäten  oon  33Iei  werben  jeitweife  bur^ 
frifdien  ^leibra^t  erfe^t;  wenn  aber  bie  @ri)i^ung  ju  tangfam  eintritt,  weil  bag 
erft  eingelegte  ^lei  fel)r  fc^wad),  infolgebeffen  jufammengebrüdt  unb  baburd)  ber 
?uftburt^jug  oerl)inbert  ift,  fo  mliffen  bie  betreffenben  0tänbe  entleert  werben. 
9Jian  wäfi^t  bie  iBleirefte  in  reinem  SBaffer  unb  benutzt  fie  in  0tänben,  wel(^e 
frifc^  befdjidt  werben,  jur  oberften  Sage.  3)er  fd)warje  0^1amm,  ben  man 
l)äufig  hierbei  üom  331ei  abwafd)en  fann,  befte^t  meifteng  aug  fein  üerteilter 
.^o^le,  etwag  0d)wefelblei  unb  namentlich  aug  metallifd)em  fein  ^erteiltem 
0ilber.  9Jian  fammelt  unb  trodnet  i^n  bal)er,  um  il)n  an  0ilberl)ütten  nadh 
bem  0ilbergehalte  jn  oerfaufen. 

b)  Ulieberf cblagung  bc§  bafifd)  ma(^enben  93Ieiojpb§  ou§  ben  Söfungen 
oon  bojif jf igf aurem  Sleioj^b  bermittelfl  i?ol)Ienf äuve. 

iöei  biefer  5frbeit  ift  bie  ©ewinnung  ber  ^ohlenfäure  non  33ebeutung.  ©g 
gibt  einige  SRineralqueUen,  wel(^e  bie  Äohlenfäure  für  eine  f^abrifation  jeber 
©rö^e  alg@ag  jiemlid)  rein  liefern,  in  ihrer  wären  foldje  ^ilnlagen  baher 
rentabel,  unb  eine  gabrif  am  dudh  längft  Slnwenbung  baoon. 

0tel)t  bie  ^ofilenfäure  fo  ju  ©ebote,  ba|  fie  unmittelbar  aiifgefangen  werben 
fann  unb  nod)  einem  3)rude  oon  60  big  90  cm  SBafferhöhe  ©leid)gewid)t  hält 
ober  ihn  überwältigt,  fo  leitet  man  bag  in  einem  ©afometer  ober  einer  ©locfe 
oon  ©ifen  ober  Tupfer  gefaxte  ©ag  burd)  fitpferne  Siöhren,  wie  na(^hc’'‘  erwähnt 
werben  wirb,  in  bie  Sleilaugen  bireft  ober  erft  burd)  ©ifenojpbhpbrat,  wenn  eg 
0chwefelwafferftoffgag  enthält,  unb  bonn  in  bie  S3ieilbfung.  2Benn  eine  fold)e 
Äohlenfäurequelle  nid)t  jur  ®igpofition  fleht,  fo  fommt  man  burch  ^Verbrennung 
oon  ^ohle  am  beften  ju  ber  nötigen  ^ohlenfäure.  3)ie  festere  wirb  in  biefem 
f^aHe  burth  eine  hpbraulifthe  ober  archimebifd)e  0d)nede  aug  bem  bie  brennenben 
Sohlen  enthaltenben  f^euerraume  gefogen,  unter  SBaffer  gepumpt  unb  oon  ba 
weiter  geleitet  nath  bem  Drte,  wo  fie  gebraucht  wirb,  unb  wo  fie  unter  einem 
gewiffen  3)rude  augftrömt. 

33ei  31nwenbung  ber  bur^  ^Verbrennen  oon  ^ohle  entftanbenen  Sohlen* 
fäure  gur  Siieberfd)lagung  müffen  bie  ©efä^e,  in  benen  ber  S^ieberfchlag  erjeugt 
werben  fotl,  in  einem  luftigen  9^aume  aufgefteüt  werben,  weil  bag  fohlenfaure 
©ag  ftetg  mit  .^ohlenoppbgag  gemengt  ift,  bag  nicht  abforbiert  wirb,  alfo  fidh 
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in  betn  Staunte  üevbreitet.  @8  njirft  bann  auf  bie  in  bemfelben  fid)  auf^attenben 
'i|3erfonen,  wenn  e8  fid)  in  größerer  5S)lenge  anfammelt,  wie  üom  ^o^lenbain^f 
befannt  ift,  wenigftenö  betäubenb,  wenn  and)  nid)t  gteid)  tötenb.  3lnd)  imgaUe 
anberg  bereitete  ^ot)tenjänre  angewenbet  wirb,  ift  ein  foId)e§  Inftige8  Sofa! 
jwedmä^ig.  Sn  bemjeiben  werben,  je  nac^  ber  @rö^e  ber  ^2bnftalt,  eine  ?lnjat)I 
1,88  big  2,19  m  breiter,  etwa  0,63  big  0,78  m  §ober  ©tänbe  aufgefteüt,  am 
beften  einige  ^od);  biefe  ©tänbe,  wetd)e  man,  bamit  [ie  ftetg  bid)t  ^tten, 
am  beften  inwenbig  unb  angwenbig  mit  einem  S3(eiweiplanftrid)  nnb  mit 
eifernen  9ieifen  nerftet)!,  werben  mit  einem  fe^r  bid)t  fd)üe|cnben  ■Decfel  t>er* 
fe^en,  ber  auf  einem  an  bem  oberen  Staube  beg  ©tanbeg  eingefügten  f^alje  rn^t. 
?ln  ber  einen  ©eite  beg  ©tonbeg  ge§t  eine  fnieförmig  gebogene  Änpferrö^re  öon 
5,2  cm  Xiurc^meffer  bii^t  über  bem  33oben  in  ben  ©tanb  t)inein,  unb  oertüngert 
fid)  barin  ju  einer  freigrunben  f^ortfe^nng  oon  1,25  big  1,88  m  Sänge.  !Diefe 
f^ortfe^ung  ift  mit  ganj  fteinen  Soccern,  etwa  toon  ber  ©vö^e  eineg  ©tednabels 
fnofjfeg,  burd)fd)tagen.  ^In^erbem  befinben  fi^  an  bem  ©taube  Ärane  jum 
Stblaffen  ber  f^tüffigteit  in  oerfd)iebener  ^öt)e,  unb  nat)e  am  oberen  fRanbe  eine 
in  fie  tretenbe  fnpferne  0^ö^re  Oon  5,2  cm  SDnrc^meffer ,  wet^e  burd^  eine 
Öffnung,  SBanb  ober  f^enfter  ing  greie  ober  and)  in  einen  ©d)ornftein  fort* 
geführt  wirb. 

Sn  fotd^e  ©tänbe  wirb  bie  f^tüffigfeit  etwa  0,31  big  0,47  m  ^oct)  gefüllt. 
®ag  fnieförmige  fRo^r  fte^t  mit  berfenigen  33orrid)tung  in  35erbinbung,  weldf)e 
bie  Äo^lenfäure  unter  bem  nötigen  ©rüde  liefert.  Sn  ber  ^ommunifationg* 
röbre  befinben  fid)  Inftbic^te  ^rane;  man  öffnet  bann,  wenn  bie  .^oblenfäure 
juftrömen  fod ,  ben  betreffenben  ^ran,  worauf  fie  burd)  bie  freigförmige  25er* 
längernng  beg  iRobreg,  in  fleine  33lägd)en  oerteilt,  am  33oben  beg  ©tanbeg  in  bie 
Sauge  tritt  unb  burd)  biefelbe  auffteigt,  wobei  fie  foblenfoureg  S3leiojb^  fällt. 
®ag  ni^t  abforbierte  ®og  entweid)t,  auf  ber  Dberfläd)e  ber  Sauge  angefommen, 
burd)  bag  ^tbjuggrobr,  ba  ber  ©edel  beg  ©tanbeg  mit  Öltonlitt  wol)l  öerfittet 
wirb,  fo  ba§  fein  anberer  Slugweg  bleibt;  bag  entweid)enbe  ®ag  enthält  feljt 
nur  nod)  wenig  Äot)lenfäure;  eg  ift  mehr  ein  ©emenge  oon  atmof))t)ärifdber 
Suft,  ©tidgag  unb  ^oblenoj-t)bgag,  wenn  ^oblenfänre,  burd)  25erbrennen  oon 
Äoble  erzeugt,  angewenbet  worben  ift.  3iüoeilen  ift  bie  jDidbtung  beg  ©tanbeg 
nid^t  gut  gelungen,  bann  entweid)!  and)  foldl)eg  ®ag  in  bag  Sofal,  wegwegen 
man  eben  für  beffen  Stiftung  ju  forgen  l)at. 

SDurd)  bie  ftetige  ^oftrömung  oon  Äoblenfänre  wirb  na^  unb  nadb  atleg 
tßleiojbb,  bag  bie  Sauge  bafifd)  ma^te,  alg  foblenfaureg  iöleioj'bb  nieber* 
gefd)lagen.  SBenn  biefer  f^all  eingetreten  ift,  fo  wäre  eine  weitere  3uleitnng 
oon  ^ol)lenfäure  nnnü^.  äRan  forgt  baber  burdb  bie  Unterfuc^ung  bafür,  ba^ 
bieg  ni^t  gefdbiebt.  3^  biefem  S3ebufe  jafift  man  alle  2  big  3  ©tnnben,  fpäter 
in  fürjerer  3cit,  burd)  einen  ber  Slbla^frane  etwag  Oon  ber  mild)igen  glüffig* 
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fett  ab,  lä^t  fie  in  einem  fleinen  @Iafe  abfiljen  unb  legt  ein  0tücf  blane« 
IBacfmugpapier  hinein,  beginnt  fotct)e«  gerötet  ju  «erben,  ober  «irb  e«  beutlicf) 
unb  bteibenb  gerötet,  fo  ftetlt  man  ben  3uleitung«fran  ab,  öffnet  benfetben  nun 
für  einen  anberen  befcfjicften  0tanb  unb  oerfäbrt  bort  ebenfo.  3n  bem 
erften  0tanb  aber ,  in  tneldjem  bie 
9^ieberfrf)tagung  beenbigt  ift,  lä^t  man 
bie  §tüffigteit  fict)  flären,  «aS  in  8  bis 
12  ©tunben  oor  fid)  ge^t,  unb  lä^t 
nun  bie  über  bem  9iieberftt)Iage  fte^enbe 
ftare  Sauge  in  ben  ©um^f  jurücflaufen, 
mot)er  fie  gefommen  ift,  um  fie  bort 
mieber  als  ungefättigte  Sauge  auf  S31ei 
ju  pumpen  unb  ju  fättigen.  9fiac^  bem 
■äbsapfen  biefer  Sauge  füllt  man  auf 
baS  331ein)ei^,  baS  jnrücfbleibt ,  «ieber 
gefättigte  Sauge,  leitet  na^t)er  in  biefelbe 
ebenfo  Äo^lenfäure  mie  oor^iu  nnb 
oerfä^rt  nod)  mehrere  ?[Rale  fo,  bis  ein 
erljeblic^er  Sobenfalj,  16  bis  30  cm 
^oc^,  üon  331et«ei^  entjlanben  ift.  ©o 
uerfä^rt  man  aud)  in  ben  übrigen 
©tönben,  inbem  man  immer  mieber 
neue  gefättigte  Saugen  ^ineinbringt  nnb 
bie  fauren,  oom  bafifd)en  S(eioj:pb  be* 
freiten,  «teber  «ie  anfangs  jur  33ilbung 
bafifd)er  Saugen  benuljt.  SRan  fie^t 
mo^l  leid)t  ein,  ba^  in  fämtlidje  biefer 
^ilrbeiteu  eine  fd)öne  9^egelmä§ig!eit  o^ne 
0d)tr)ierig!eit  ^n  bringen  ift.  ®urd) 
gef^idte  Anlage  ber  “iPumpe  im  ©umpfe 
foraie  ber  ©tänbe,  in  «eld)en  gefällt 
«irb,  fann  man  aüeS  SCragen  ber  Saugen 
oermeiben  unb  einen  jiemlid)  großen 
Setrieb  bnrd)  einen  einzigen  9Jlann 
beforgen  taffen,  ber  anc^  bie  Serbrem 
nung  ber  ^ol)le,  b.  1).  il)r  S^a^legen, 
im  SerbrennungSraume  leiten  fann,  oermittelft  beren  man  nebenbei  fo  oiel 
Sßärme  ^eroorbringt,  ba^  fie  jnm  S^rodnen  faft  allen  Sleimei^eS,  baS  ^ier 
erjengt  «irb,  :^inreid)t. 

3ur  '21uSfüt)rung  ber  franjöfifdjen  Sleimei^fabrifation  finb  jiemlid)  fom« 
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plijterte  maf^inelle  S3orric^tungen  notmenbig ,  auf  bte  f)ier  no^er  ein= 
gegangen  fei. 

!j)a8  ältere  53erfat)ren  üon  Sü^t)  mirb  in  folgenber  Seife  au^gefüt)rt 
(gig.  24).  2)urd)  ben  2)e(fel  beS  fl^efernoirö  f,  baö  eüna  9000  Sitir  fa^t, 
gef)t  eine  gro^eSln^a^l  (etwa  800)  9^öt)ren,  inel^e  330  mm  tief  in  bie^tüffig* 
feit  eintauc^en  nnb  jur  3uieitung  non  ^o^tenfäure  bienen.  ®ie  festere  rcirb  'in 
bem  Ofen  D  auö  bem  ^alfftein  entmicfett  nnb  in  einen  Safferbet)älter  geleitet, 
burcf)  ben  fie  nermittetft  einer  ©c^ranbe  ^inbur^gebrücft  wirb  nnb  auf  biefe 
Seife  unter  einem  gemiffen  Orutf  in  ben  ^Ingfäübotti^  ^ineintritt.  ®ie  f?'o^ten* 
föure  mirb  fo  lange  jugeteitet,  big  bag  fpejifif^e  @emicf)t  ber  SD'lutterlauge  non 
18°  Be  auf  etma  Ö®  Be  gefunfen  ift;  man  lägt  abfiljen  nnb  jiegt  bte  ftare 
§auge  in  ben  S3ottirf)  m,  non  mo  biefetbe  mittefg  einer  ^umpe  in  ben  Sottid)  A 


Sig.  25. 


gefdjafft  mirb,  um  ^ier  non  neuem  mit  ^teiglätte  bepanbett  ju  raerben.  Oag 
33teüneig  fommt  in  bag  S^efernoir  0,  mo  eg  fid)  nollftänbig  abfe^t,  nnb  mirb 
bann  gemafdjen  ufm. 

@inen  fomplijierteren,  aber  beffer  arbeitenben  Apparat  fteüen  bie  §ig.  25, 
26,  nnb  27  bar.  Oerfetbe,  Pon  Ojonf  in  @t.  Oenig  bei  ^arig  fonftruiert, 
ermöglid)t  bie  ^Inmenbnng  non  reiner  ^ofjlenfänre  nnb  [teilt  ein  bem  fjoHän* 
bifcgen  ä^nlic^eg  23Ieimeig  non  ber  3iif^JWiii^fnfe^ung  85,4  '^roj.  PbO, 
12,6  ißroj.  CO2  nnb  2  ^roj.  H2O  bor.  ®ie  Oarftelinng  ber  reinen  ^o^Ien* 
fäure  ift  barauf  gegrünbet,  bag  biefeg  mit  anberen  ®afen  gemifd)te  (Sag  non 
einer  Söfung  non  fo^Ienfaurem  ilJatrium  unter  33ilbnng  non  ißicarbonat  auf= 
genommen  nnb  bann  bnrcg  (Srljiljen  beg  letzteren  in  reinem  3wftcinbe  mieber  in 
^rei^eit  gefegt  mirb.  Oie  im  Ofen  A  entmidelten  ®afe  merben  mitteig  ber 
Luftpumpe  E  in  ben  ÄüI)Ier  B  übergefü^rt,  melcger  bnrc^  bag  9=ioI)r  D  fom 
tinuierlic^  mit  faltem  Saffer  gefpeift  mirb.  -Sn  ben  Sßepälter  E'  eingepregt. 
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je^en  bte  ®afe  bic  initgeriffene  geudjtigfeit  ab  unb  treten  bann  in  brei  liegenbe, 
eine  falte  ©obaföfung  non  9®  Be  entf)aUenbe  3t)finber  F  au8  ®d)tuarjbted) 


unb  mit  ^ffü^roorriditungen  nerfe'^en  ein.  ®ie  nic^t  abforbicrten  ®afe  ent* 
raeidjen  burd)  ba8  9^of)r  G  (gig.  26)  in«  ^reie,  mö^renb  bie  erhaltene  Si* 

j  ®cntele,  Saibcufabritatiou.  II.  3. 3lufl.  5 


j, 
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carbonottöfung  in  ben  ^öijernen  Sottic^  H  gelangt.  ®ie  ‘^ßnntpe  I  einer 
3tttiöingS^}nmpe  II',  beren  3^^wber  abraec^felnb  fnnftionieren ,  fangt  bie  33i* 
carbonatlöfung  auö  bem  Sebätter  II  an  nnb  brücft  fie  bnr^  baS  9^obr  K  in 
ben  9^öbrenjt)linber  J,  ber  auf  einem  '^on  größerem  ®urd)meffer  J' 

ftebt,  burd)  nertifate  9?öbren  nur  bamit  fommunijterenb.  ®ie  33icarbonatIöfung 
fteigt  jmifdjen  ben  S^öbren  in  J  auf,  tritt  in  bie  9?öbre  L  ein,  tröpfelt  al8 
feiner  Siegen  burcb  beren  braufenförmigeS  9JJunbftü(f  au§,  gelangt  burd)  bie 
ftebenben  9^öbren  in  J',  öon  hier  in  ben  9fiej{pienten  M  nnb  mirb  hier  bebufS 
SIbgabe  ber  Äoblenfdure  burd)  ben  in  einem  ©cblangenrobr  jirfulierenben 
Sßafferbampf  auf  100°  erbijjt.  jDie  miebergewonnene  Söfung  non  einfai^ 
foblenfourem  9?atrium  mirb  in  bem  mit  ©^tangenfübler  berfebenen  S3ottid)  R 
abgefüblt  nnb,  mittels  “ißumpe  I'  angefaugt,  burcb  9'iobrX  ben  3b^inbern  f’ 
raieber  gugefübrt.  3)ie  auS  bem  Siejipienten  M  burcb  baS  S^iobr  N  entmeidienbe 
^oblenfönre  gelangt,  mit  SBafferbampf  gemifcbt,  in  ben  3b^inber  J'  nnb  roirb 
beim  '^luffteigen  in  ben  9iöbren  beS  3D^inberS  J  bur^  bie  bevabtröpfelnbe  33i* 
carbonatlöfung  abgefüblt,  maS  nod)  oollftänbiger  in  bem  ©d)langenfübler  0 
gefdjiebt.  ®aS  ©emifcb  ber  abgefüblten  ^oblenfäure  nebft  fonbenfiertem  Sßaffer 
roirb  non  ber  S3orlage  P  aufgenommen,  auS  melcber  bie  ^oblenfäure  in  ben 
©afometer  Q  entn3eid)t.  ®aS  33erbinbungSrobr  S  jraifdien  P  nnb  bem  ©aug* 
robr  ber  ^umpe  I'  bat  ben  3^1^^^^^  ©obalöfnug  baS  oerbampfte  2öaffer 
roieber  jujufnbren,  um  fie  ftetS  auf  glei^er  Konzentration  ju  erbalten. 

!5)ie  33ilbung  oon  SSleiraei^  gebt  in  folgenber  SBeife  oor  fid).  S)ie  Koblen* 
fäure  gelangt  burd)  baö  9^obr  ü  (^ig.  27)  in  einen  mit  bafifcb  effigfaurer 
33leilöfung  gefüllten  3t)linber  T,  in  bem  ein  ©d)aufelrübrer  rotiert.  ®ie  ißlei* 
löfung  mirb  bem  ^  mittels  ber  'ißumpe  V  burd)  baS  9iobr  W  ju* 

geführt.  ÜDie  5lbforption  ber  Koblenfäure  nnb  fomit  ber  @ang  ber  Dperation 
lä^t  fid)  burd)  Seobatbtung  einer  ©fala  »erfolgen.  ilJad)  ber  '^luSfätlung  beS 
33leimei^eS  mirb  ber  Dnbalt  beS  3biiiiberS  T  in  bie  ^oljbütte  h  entlaffen,  in 
meld)er  mehrere  Sieben  an  einer  ftebenben  Sßeüe  auS  oerfupfertem  (Sifen  baS 
Umrübren  beforgen.  ilia^  bem  iHbfiljentaffen  oon  Vieira ei§  mirb  bie  barüber 
ftebenbe  Söfung  »on  neutralem  33leiacetat  burd)  baS  9?obr  c  mittels  ber  i|3umpe  d 
angefaugt  unb  bem  mit  mafferbi^tem  3eug  auSgefleibeten  33ottid)  X  jugefübrt, 
roo  baS  Kochen  mit  ißleiglätte  unter  ftänbigem  Umrübren  ftattfinbet.  jDie  fo 
bergefteüte  Söfung  toon  bafifd)  effigfaurem  S3tei  mirb  bann  burd)  baS  9^obr  W 
mittels  ^urnpe  F  bem  3bitnber  T  jugeführt.  3n  bem  SSottid)  b  mirb  baS 
33leimei^  einmal  mit  SBaffer  auSgemafdjen ,  meld)eS  »orber  burd)  etmaS  effig= 
faureS  33lei  gereinigt  morben  ift,  bann  in  einen  anberen,  mit  Stechen  oerfebenen 
Sottid)  abgelaffen,  mo  eS  mehrere  9}iale  auSgemafd)en  mirb.  ®aS  le^te  2öafd)= 
maffer  mirb  mit  ©oba  »erfe^t,  bis  eine  geringe  9)ienge  beS  befantierten  53teis 
meines  mit  einem  STropfen  Sfobfalium  feine  görbung  mehr  bei-'t^orruft.  ©aburcb 
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njirb  erhielt,  bo§  bte  ju  entlaffenben  2Bafd)tt)ä[fer  bleifrei  werben.  ®er  33iei» 
wei^fcfjlamm  fließt  in  ben  Stumpf  g  nnb  wirb  bem  inwenbig  mit  ?euc^tga8 
erf)i|ten  ß^Iinber  f  jugefü^rt,  ber  benfetben  trodnet  nnb  öon  bem  baS  Sleiwei^ 
burc^  ein  2)ieffer  abgef^abt  wirb. 

jDic  33efreiung  beö  Sleiwei^eö  öon  ber  ani)ängenben  33Ieitange  mu^  mög» 
lidjft  öoUftänbig  gefdje^en.  Sine  forgföltige  3ln8fü^rung  biefer  5ibwäffernng 
ift  fe§r  wichtig,  weil  burd)  bie  leitete  ber  Sffigüerbronc^  bei  ber  norliegenben 
gabrifationSmet^obe  bebingt  wirb.  SDenn  bei  einer  notiftänbigen  ^Iblaugung 
beö  33Ieiwei^eg  rebnjiert  fic^  ber  gefamte  Sffignerluft  ber  gabrifation  auf  bie 
bei  ber  Slrbeit  nerf^teubcrte  9J?enge,  wel^e  bei  einer  guten  Sinrit^tung  nid)t 
erbcblit^  ift.  ®efc^ie!^t  ba§  Oblongen  aber  unüottftänbig ,  fo  fann  ber  Der* 
brauchte  Sffig  ober  33leijuder  fc^on  einige  Summen  jöfirlid)  augma^en,  wag 
auc^  am  gewö^ntic^ften  ber  f^all  ift. 

3um  ^ugwäffcrn  nnb  ^Iblaugen  fann  man  mit  53orteiI  bie  befdjriebenen 
giltrierftänbe  mit  auggefd)fagener  Scinwanb  anwenben,  in  wel^e  man  ben  Sfei* 
wei^brei  fd)öpft.  Sö  trofjft  bann  jnerft  bie  an^dngenbe  Sauge  nad)  unb  nad) 
ab,  unb  wenn  ber  Srei  eine  Äonfiftenj  erlangt  f|at,  weld)e  febeg  weitere  2lb* 
laufen  unmögfid)  mat^t,  fo  nimmt  man  i^n  entweber  unter  bie'ißreffe,  um  nod) 
Sauge  augjupreffen  unb  fü^rt  hierauf  bie  nad)fofgenbe  3frbeit  aug,  ober  man 
flirrt  bie  Ie|terc  o^ne  Dor^erge^enbeg  'ißreffen  aug.  SJian  jerrüf)rt  ndmli^  ben 
biden  Seig  mit  feinem  gleiten  35oIumen  SBaffer,  bringt  i^n  nac^^er  wieber  in 
bie  guter  unb  wieber^olt  biefeg  einige  SD^ale.  Sag  nun  abtro^ft,  finb  Der* 
biinnte  Saugen.  3)ie  ftärfereu  fann  man  mit  benjenigen  gfüffigfeiten  Der* 
mifc^en,  mit  Wefelen  bie  bafifdjen  33feitbfungen  f)ergeftet(t  werben;  bie  fd)wäd)eren 
aber  benutzt  man  jum  erften  Sfugwaf^en,  ftatt  beg  Safferg,  bei  neuem  augju* 
wafd)enbem  S3feiwei§.  Senn  bag  58Ieiwei§  enbUc^  auggewafd)en  unb  abgetropft 
ift,  fo  wirb  eg,  wie  anbereg  ißfeiwei^,  getrodnet  unb  in  affen  übrigen  SSe^ie* 
f)ungen  ebenfo  befjanbeft. 

Ufian  ^at  fid)  ^ufig  ?[Rüf)e  gegeben,  biefem  SSfeiwei^  bag  äußere  5fnfe^en 
unb  25er^aften  beg  Äremferwei^eg  ju  geben,  namentfid)  beffen  §ärte,  atfein 
bieg  fdjeint  big^er  nid)t  gefungen  ju  fein.  Sg  fommt  jwar  im  ^anbef  ebenfaffg 
in  Dierecfigen,  bem  ^remferwei^  gfeid^  Derpadten  Stüden  Dor,  affein  man 
erfennt  eg  fogfeid)  an  feiner  bebeutenb  geringeren  S^were,  bann  ift  eg  au^ 
feit^ter  jerbre^fit^  unb  putoerifierbar ;  bag  ^remferwei^  bagegen  ift  fefjr  f)art 
unb  fpröbe.  ©er  größte  Seif  beg  auf  Dorangegebene  Seife  ^ergeftefften  33fei* 
wei^eg  wirb  feboc!^  afg  ^ufoer,  in  gäffer  Derpadt,  Derfauft. 

^'Jad)  ber  ^rt,  wie  biefeg  Sfeiwei^  gewonnen  wirb,  ift  eg  wa^rfd)einfic^ 
neutrafeg  fof)fenfaureg  SSfeiojepb,  o^ne  affen  ®ef)att  Don  33feioppb^pbrat,  wefd)cg 
in  anberen  S3feiwei^f orten  entf)aften  ift,  baf)er  fommen  wo^f  feine  abweid)enben 
äußeren  Sigenfe^aften.  2fian  ^at  ®runb  anjune^men,  ba^,  wenn  eg  mit  einer 
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^tnreid]enben  UJienge  reiner  Söfung  non  bafif^  effigfanrem  S3Ieioj^b  gefo^t 
mürbe,  e§  auö  btefer  Söfung  bog  33Ieioj^b  oufne'^men  unb  ftc^  in  ebenfold^eö 
Sleimei^  oermonbetn  mürbe,  mie  bog  Äremfermei^  ift. 

S(n^  biejeg  33ieimei^  fonn,  mie  bog  boÜönbifdje,  mit  ©^merjpot  nerfe^t 
merben.  (Sg  gefd)ie^t  bieg  bonn  burt^  3lnfrü^ren  im  Sßoffer,  e^e  eg  getrodnet 
mirb,  nnb  beg  onf  nofjem  2Bege  ^ödift  fein  gemot)Ienen  ©c^merfpoteg, 

ge^örigeg  5Scrmifd)en  bomit  burd)  Umrü^ren,  morouf  feine  meitere  S3erorbeitung 
mie  gemöf)nUc^  erfolgt. 

@g  finb  im  Sonfe  ber  ßeit  oielfodje  SSorfdjtöge  gemo^t  morben,  um 
bog  fronsöfifd)e33(eimei^t)erfo^ren  ju  neroollfommnen ;  einige  boöon  finb  in  bie 
Jed)nif  übergegongen,  bie  meiften  febot^  nie  über  Soborotoriumgnerfnc^e  t)inoug' 
gegongen.  9lid)tgbeftomeniger  feien  bie  mid)tigften  biefer  33erfot)ren  ongefü^rt. 


Sig-  28, 


3)er  ^Ipporot  non  Sorl)  beftet)t  oug  einer  burc^ ©tbeibemönbe  in  mehrere 
5lbteilungen  geteilten  Sommer  (f^ig.  28).  3)ie  ®d)eibemönbe  befi^en  obmecJ^felnb 
oben  unb  unten  Öffnungen,  burc^  meld)e  bie  Äol)fenföure  einftrömt  unb  fo  ge» 
jmungen  mirb,  bie  gonje  Sommer  ju  burd)ftreid)en.  ®ie  bofifc^e  33teiocetot» 
töfung  fällt  non  ber  3)ede  ber  Sommer  in  f^orm  eineg  feinen  fRegeng  f)erob  nnb 
mirb  in  biefer  33erteUung  bur^  bie  Äo^Ieuföure  geföttigt.  Stuf  bem  geneigten 
SSoben  ber  Sommer  läuft  bogS3Ieimei|  in  einen  ©ommelbotti^,  mo  eg  fic^  obfe^t. 

(Sine  bemerfengmerte  ©ättigunggnorric^tung  ift  non  Soboig  ton» 
ftruiert  morben.  3)erfelbe  nermenbet  eine  (Sig*  29),  in  bereu 
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^Irominel  bie  33Ietacetattöfung  eingeleitet  tütrb.  9?ad)bem  bie  Zentrifuge  burd) 
benSDecfel  gefdjioffen  morben  ift,  roirb  ^ot)lenfäure  biirc^  baöfRo£)r  jugefü'^rt. 
5öei  ber  Sfiotation  ein  Siberftanb  W  bie  Dberpd)e  ber  gtüffigfeit  non 
bent  auSgefdjiebenen  33Iein)ei^  frei.  SDie  Söfung  fteigt  an  bcn  Söänben  emf)or, 
burd)bringt  bo§  giltertud)  T  unb  gelangt  in  ben  äußeren  fRautn  X,  non  tno 
fie  tnieber  in  ben  inneren  Äorb  jurüdgebra^t  raerben  fann.  ®er  §a^n  x 
bient  jum  ^Iblaffen  ber  erfd)öpften  Söfung,  baß  fRot)r  e  jum  ©anipfeinla^. 


jDie  '3),  9?r.  71 120  unb  9Jr.  72  888  oon  SBalter  unb  ©niffin 

befaffen  fi^  mit  ber  'Darfteüung  non  33(ehuei^  unmittelbar  an8  33teicarbonat 
ent^altenben  ßrjen  (f.  and)  ^'Jr.  74132). 

3)ie  Söfung,  metc^e  au§  ben  @rjen  burd)  ^ot^en  mit  (Sffigfäure  ober  mit 
neutrales  S31eiacetat  enttjaltenbem  Sßaffer  erl)alten  mirb,  mirb  gleidjjeitig  mit 
unter  ©rucf  fte^enber  ^ol)lenfäure  unb  mit  bur^  ^oblenfdnre  gefättigtem 
SBaffer  bejubelt.  üDurd)  ^Intnenbung  non  ^oljlenfäure  unter  3)rucf  in  bem 
^luSfäHungSfeffel  mirb  bie  9^ottt)enbigleit  ber  ftarfen  S3erbünnung  nermieben. 
@S  ift  beS^^alb  ni^t  nötig,  bie  231eiacetatlöfung,  ouS  roeldjer  baS  §i)brocarbonat 
auSgefättt  tnurbe,  fo  ftar!  einjubampfen.  ®ie  31uSfü^riing  beS  S)erfat)renS  ge* 
fc^ie^t  in  folgenber  2Beife.  (äS  mirb  junäd)ft  eine  Söfung  non  bafifdjem  331ei* 
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acetat  erzeugt  unb  btefelbe  algbann  mit  SBaffer  gemijd)t,  baö  mit  ^ot)Ienfäure 
gefättigt  ift.  3ttgbann  mirb  in  biefeg  @emif(^  ^otjleniäure  in  ©aSform  nnter 
®rn(f  geleitet  nnb  glei(i)jeitig  mirb  baS  ©emifd)  fo  in  Semegnng  erhalten,  ba§ 
bie  nötige  SJienge  aufgenommen  merben  fann;  baö  33Iei  fällt  in  biefem 
^alle  in  f^orm  oon  Slei^^brocarbonat  on§.  @8  l^at  fi^  gezeigt,  ba^  ein  Xirncf 
öon  0,55  bi8  0,70  kg  ^ro  Ouabratcentimeter  in  bem  gef^loffenen  ülieberfc^lag* 
feffel  für  ben  angegebenen  an8reid)enb  ift;  bie  Srfinbung  fotl  inbeffen 

auf  biefe  ©rucfgrenjen  nid)t  bef^ränlt  merben.  @8  mirb  auc^  bei  gemöljnlidjem 
^tmofpljärenbrucf  in  einem  offenen  Äeffel  nnter  fonftiger  33eobacl]tung  ber  an» 
gefüf)rten  Sebingnngen  ein  iltieberfdjlag  oon  berfelben  .i8efd)affenljeit  erhalten, 
nur  l)ängt  in  biefem  ^ade  bie  SJtenge  be8  au8gefällten  33Iei^^brocarbonat8 
mefentlic^  oon  bem  5[Ra^e  ober  @rabe  ber  S?erbünnnng  ber  Söfung  be8  bafifd)en 
5lcetat8  ab,  menn  im  übrigen  bie  anberen  33ebingnngen  biefelben  bleiben.  3e 
größer  nämlic^  bei  gemöl)nli^em  Sltmofp^ärenbrnd  bie  S3erbünnnng  ift,  befto 
größer  ift  ber  ißrojentfa^  an  33lei§^brocarbonat,  melc^er  bnrd)  ^o^lenfäurega8 
au8gefällt  merben  fann.  SBirb  bagegen  ^o^lenfäure  nnter  ®rucf  angemenbet, 
fo  fann  bie  23erbünnnng  geringer  fein,  nnb  e8  mirb  an  ©inbampfung  gefpart, 
nm  bie  Sßleiacetatlöfung  auf  beufenigen  ^on3entration8grab  jn  bringen,  meld)er 
für  bie  33ereitung  be8  bafifc^en  33leiacetat8  geeignet  ift,  mie  fold)e8  j.  23.  burd) 
^ot^en  mit  23leigtätte  ober  einem  anberen  231ei  ent^altenben  ©toffe  gemonnen 
mirb.  ®ie  ilienerung  ermöglid]t  bemnac^,  ba8  3)tapimnm  an  au8gefälltem 
^pbrocarbonat  mit  bem  SSJtinimum  an  23erbünnung  ber  Söfung  p  erzielen. 

3)a8  23erfa'^ren  ton  ©anberfon  (3).  iJir.  97107)  bejmedt  bie 
jDarftetlnng  ton  ^leimei^  ton  po^er  Siebte.  23efanntli^  mirb  ba8  Sleimei^ 
nad)  ber  ^oHänbifdjen  9Jtetf)obe  in  ber  Seife  ^ergeftedt,  bo^  man  anf  metadift^e8 
23lei  feuchte  Snft,  mel(^e  (äffigfäurebämpfe  nnb  ^o^lenfönre  enthält,  einmirfen 
lä^t;  einißrobnft  ton  glei^er  d)emif^er  ßufammenfe^ung  lä^t  fi^  torteilfiafter 
unb  fc^neder  burd)  gäduug  eine8  geeigueten  23leifal;^e8  mit  ^ol)lenfäure  er» 
reid)en;  jeboc^  l^atteu  berartige  f5äduug8probufte  bi8^er  eine  ju  geringe  ®it^tc. 
Sdtan  ^ot  gefunben,  ba§  'ißroben,  bereu  i^emifc^e  3wfnntmenfe(jung  gemä^  ber 
2lnali)fe  biefelbe  ift,  bennod)  nid)t  ba8felbe  fpejififd)e  ®emid)t  jeigen,  meil  bie 
SSJtolefüle  be8  einen  '!]3robufte8  bidjter  jufommen  liegen  al8  bie  be8  onberen. 
2lad)  bem  23erfal)ren  ton  ©anberfon  mirb  ein  neue8  ^ädnug8probuft  erhielt, 
ba8  be^üglit^  feiner  (Sigenfd)aften  mit  bem  i|3robuft  übereinftimmt,  mclc^eS  burd) 
ba8  läugere  nnb  foftfpieligere  D3cpbation8terfa^ren  er^lten  mirb.  3«^ 
fü^rung  mirb  in  einem  geeigneten  23e^ölter  eine  beftimmte  SJtenge  bafifd)e8 
23teiacetat  in  ber  Seife  be^anbeft,  ba^  man  ^ol)lenfäure  au8  einer  geeigneten 
Ouede  ’^inburd)bläft ,  bi8  man  einen  i)?ieberft^lag  ton  bafifc^em  23leicarbonat 
erhält.  2Zac^  bem  2lbfe(jen  be8  2tieberfd)tage8  mirb  bie  f)ede  normale  2lcetat» 
löfung  abgewogen  nnb  eine  neue  Sabitng  ton  bafif^em  23leiacetat  in  ben  23e» 
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kälter  gebraut.  ®ie  neue  Sabung  wirb  mit  bem  bereits  erhaltenen  9iieberjd)lag 
burd)  grünbücheS  ^tufrühren  tiermifdjt  unb  barauf  baS  ©anje  in  berfelben 
SBeije  nod)matS  mit  ^o()Ienjäure  behanbett.  SDieje  D))eration  mirb  fo  oft  aU 
erforberUd)  raieberholt.  ©d)liepd)  mirb  ber  iyiieberfdjtag  abgelaffen  ober  in 
f^ilterpreffen  ober  ^lärgefä^e  gepumpt,  um  i^n  oon  ben  SJlutterlaugen  ju  be* 
freien.  Vorauf  mirb  baS  “iprobuft  in  ber  übUd)en  SBeife  gemofd)en  unb  ge* 
trodnet.  2)aS  fo  erhaltene  i^robult  hat  eine  erheblich  größere  dichte  als  baS 
mittels  einer  einzigen  gätlung  erhaltene.  2)urdh  entfpred)enb  oft  mieberhotte 
Dperationen  fann  man  biefe  ®id)te  ju  bem  feweitS  gett)ünfd)ten  ©rabe  fteigern. 
©obatb  ber  Ööfung  genügenb  ^ohtenfäure  jugefiihi't  ift.  ai«  auS  bem  bafifdjen 
Acetat  normales  33teiacetat  jn  bitben,  loirb  ber  ©aSj^uflu^  abgefperrt.  ®er 
entftanbene  5)äeberf^tag  mirb,  um  ein  f^eftfeljen  am  ©oben  ju  oerhinbern, 
jmeifmä^ig  mittels  eines  SfiührerS  in  33emegung  erhalten.  ^Inftatt  bie  ganje 
gäHung  in  einem  einzelnen  ©efä^e  auSjuführen,  ift  eS  für  ben  fabrifmä^igen 
Setrieb  oorteilhafter,  ben  nad)  ber  erften  Operation  erhaltenen  9?ieberfd)lag  ober 
einen  Ztii  baoon  in  einen  jmeiten  Sehälter  abjuführen,  meld)er  ebenfalls  mit 
einem  9^ührer  oerfehen  ift.  ®ort  mirb  eine  jmeite  Labung  oon  bafifchem  SIcetat 
in  ber  oben  befd)riebenen  SBeife  angeführt  unb  bie  Operation  fo  oft  miebertjolt, 
als  eS  für  bie  gemünf^te  ®i^te  unb  ßafammenfeljung  erforberlich  ift.  OaS 
als  (Snbprobuft  auftretenbe  normale  Acetat  mirb  Oermenbet,  um  in  befannter 
aßeife  bafifcheS  aicetat  herjuftetlen,  inbem  man  baS  normale  ©alj  mieber  mit 
Steio}:pb  fättigt. 

Sine  f^abrifationSmethobe  auSfd)lie^tid)  auf  naffem  lißege,  b.  h»  aiit 
Umgehung  ber  gasförmigen  Äohlenfäure,  ift  Oon  iUicotauS  oorgefdjlagen 
morben,  ber  baS  burd)  hoppelte  Umfe^uug  eineS  neutralen  SleifaljeS  mit  ailfati* 
Carbonat  erhaltene  neutrale  Sleicarbonat  mit  ^^natron  fod)t  unb  baburch  in 
bafifd)eS  Sleicarbonat  überführt. 

3:u  ähnlicher  Sßeife  oerfährt  ßöme  (3).  9?r.  42  307).  Sr  löft 

jmecfS  ©arftetlung  oon  einfad)  fohlenfaurem  Slei  50  @emid)tSteile  neutrales 
effigfaureS  Slei  (Sleijuder)  ober  43,6  ©emid)tSteile  neutrales  falpeterfaureS 
Slei  (Sleifalpeter)  in  250  bis  300  ®emid)tsteilen  SBaffer  unb  fügt  ber  Sbfung 
nad)  unb  nacl)  28  @emid)tSteile  fefteS  boppeltlohlenfaureS  il^atrium  (entfprechenb 
26,4  ©emid)tSteilen  feftem  boppeltfohlenfauren  Kalium  ober  21  @emid)tSteilen 
feftem  boppeltfohlenfauren  Slmmonium)  unter  Umrühren  hinsu,  ober  man  feljt 
ju  genannten  Sleilöfungen  unter  Sermif(^en  eine  aiuflöfung  oon  8  ©emichtS* 
teilen  mafferfreier  ©obo  in  8  ©etpid)tSteilen  Sßaffer  (entfprechenb  10  ©emid)tS* 
teilen  ij3ottafd)e,  gelöft  in  10  ©emid)tSteilen  SBoffer)  unb  fügt  barauf  9  bis  10 
©cmid)tSteile  fefteS  boppeltfohlenfaureS  iRatrium  (entfpred)enb  12  ©emid)tSteilen 
feftem  boppeltfohlenfauren  Kalium)  1)^3«-  ^ad)  Silbung  beS  9Ueberfd)lageS 
oon  einfai  fohlenfaurem  Slei  lä^t  man  baS  a^räjipitat  fid)  abfe^en  unb  jieht 
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bie  über  i{)ui  fte^enbe  gUiffigfeit  ab,  rü^rt  ben  9^teberfd)^ag  mit  etroa  gteid) 
tote!  3S$a[fer  auf,  miebcr  abfe^en  unb  jie^t  bie  jmeite  gluffigfeit  noct)nial8 
ab.  ^)ie  abgewogene  unb  gefamiuelte  glüffigfeitömenge  enthält  bei  ^uweubung 
üou  Steijucfer  effigfaureS  9^atrium,  bei  Slnraenbung  oou  S3ieifatpeter  falpeter* 
faureg  9^atrium  (St)ilifalpeter),  melc^eö  burd)  3ibbampfen  ai«  S^ebenprobuft  ju 
geroinnen  ift.  ®aa  auf  norfte^enbe  2lrt  bargefteßte  einfac^fot)tenfaure  33Iei 
rüt)rt  mau  nochmal«  mit  Sßaffer  auf  unb  reinigt  e«  uad)  angegebener  Söeife, 
inbem  man  bie  abgewogene  glüffigfeit  jebod^  fortlaufen  lä^t. 

®ie  ®arfteßung  bafifd)er  33teifalwtöfung  alö  bafifi^  effigfaureS  S3tei  unb 
Ummanbtung  beö  einfac^fo^Ienfanren  ^leieö  in  bafifd)  fo^IenfaureS  33tei  erfolgt 
nod)  Söme  mie  folgt.  25  ®emid)t8teUe  SBIeiwuder  löft  man  in  einem  tier= 
fc^Iie^baren  ©efd^e  (©laöbatton)  in  125  biö  150  @emid)tgteiten  SBaffer  unb 
fügt  ber  ööfung  15  ®emid)t8teite  feingeriebene  gute  33Ieigtätte  t)inwu.  9)?an 
lä^t,  unter  weitroeifem  Umf^menfen,  bei  gemö^nlid)er  SCemperatur  8  biö  10 
©tunben  ftet)en,  in  ber  SBärme  noc^  fürwer,  biö  atte  Sleiglätte  gelöft,  b.  i.  nur 
ein  geringer  meiner  9iüctftanb  am  33oben  fitjt.  9JJan  wie^t  bie  giüffigfeit  be- 
^utfam  oon  bem  Sobenfa^  ab  unb  gibt  fie  unter  Umrüfjren  w«  bem  einfa^= 
fot)tenfauren  33tei.  9^a^  gutem  33ermifd)en  Id^t  man  ba@  auf  biefe  Irt  ge* 
bitbete  33teitt)ei^  fic^  abfe(jen,  wietjt  bie  geftärte  gtüffigfeit  nad)  einiger  3ett  ab, 
pre^t  baö  S3teimei^  fdjarf  unter  ber  ^reffe  aug,  fängt  bie  oon  biefem  ablaufenbe 
gtüffigfeit  auf  unb  oereinigt  biefelbe  mit  bem  abgewogenen  3tnteit.  jDiefe  ge* 
fammette  f^tüffigfeitSmenge  entf)ätt  ben  regenerierten  ©teiwucfer  unb  bient,  mieber 
mit  15  @emid)tgteiten  Steigtätte  oerfeljt,  ww^  Überfül^rung  neuer  SJiengen  ein* 
fa^fo^tenfauren  S3teieg  in  bofifc^  fo^tenfaureö  33tei  (5öteimei^). 

®ie  beg  no(^  oorftet)enber  Eingabe  bargefteüten  33tei* 

mei^eg  ergibt  in  100  Seiten; 

33teioppb  .  .  .  =  86,185  ^row. 


Äo^tenfäure  .  .  =  11,270 
Sßoffer  .  .  .  .  =  2,545 


100,000  ^row. 


33ei  ben  befannten  9J?et^oben  wur  Sarfteßung  tion  SSteitoei^,  bei  metd^en 
man  bie  äJiitrairfung  gagförmiger  Äot)tenfäure  wut  Srweugnng  beg  “ißrobutteg 
in  Stmoenbung  bringt,  mie  bei  bem  Sogen*  unb  ^ammerfpftem,  bei  bem  fran* 
Wöfifö^en  Serfa^ren  (Stic^p),  bei  ber  engtifc^en  9)iett)obe  nac^  Senfon  burö^ 
Sinteiten  oon  ^ot)tenfäuregag  in  ein  pffigeg  ©emenge  t»on  Steigtötte  unb 
Steiwuder  ufm.,  fteßt  fid)  häufig  ber  9^a^teit  ein,  ba§  bag  nacp  biefen  Serfat)ren 
erweugte  Steimei^  eine  größere  Sßienge  einfadjfoptenfauren  Steieg  entpätt  unb 
mepr  ein  wed)fetnbeg  ©emifd)  non  biefem  te^teren  mit  bafifd)  foptenfaurem 
Stei  (Stehoei^)  ift,  ba  ber  oft  SBocpen  bauernbe  ^rowe|  ber  Steiweipitbnng 
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trolj  aüer  aufgetüenbeten  «Sorgfalt  fic^  nidft  fo  genau  regulieren  lä^t.  ®te 
©egeuroart  beS  in  foId)em  Sleiraei^  oorfoutuienben  einfac^to^leufaureu  ^leteS 
uerurfat^t  aber  eine  geringere  jDedfraft  beS  nac^  bem  einen  ober  anberen  53er* 
fal)ren  bereiteten  “iprobufteg  unb  oerminbert  ben  ‘‘ßrojentgeljalt  be§  letzteren  an 
53Ieioj^b,  ber  ^ö^er  ift  al6  83,5  ^roj.  unb  niebriger  alö  86  “ißroj.  Um  ein 
nad^  genannten  9}iet^oben  bargeftellteg  93lein)ei§  (burcf)  feinen  ©e^alt  an  einfad)* 
fol)lenfaurem  53leioj^b  minber  bedenbeS  geringere^  ^robuft)  in  eine  gute  2Bare 
mit  einem  ©e!^alt  oon  86  “i^roj.  53Ieio);^b  überjufü^ren,  rairb  nad^  ^öme 
(J).  9?.*^.  9Jr.  45  259)  bie  9JJetf)obe  beö  3).  9J.*'iß.  9?r.  42  307  (f.  oben)  an* 
geroenbet. 

5luf  bemfetben  ^rinjip  berul)t  baS  53erfa^ren  oon  Sonbi),  meld^ed  in 
■größerem  9)ia^ftabe  )3raftifd^  auSgelibt  mürbe.  9}ian  oerbUnnt  ©ffigfdure  oom 
fpej.  ©era.  1,045  mit  bem  fiinffad^en  53oIumen  SBaffer  unb  löft  barin  fo  oiel 
granulierteg  53lei  auf,  ba§  man  eine  53leiacetatlöfung  üon  fpej.  ©em.  1,2  er* 
^ält,  n)etd)e  man  jur  S^rodEne  oerbampft,  mobur^  ein  bafifd)eg  53leiacetat  ent* 
fte^t.  137,5  kg  biefeg  le^teren,  56  kg  53leigtätte  unb  15  Siter  SBaffer  merben 
bann  ju  einem  Seig  jufammengefnetet.  Statt  bafif^eg  Sleiacetat  ^er^ufteüen, 
fann  man  92,5  kg  normaleg  53leiacetat  mit  115  kg  53teigtättc  unb  11  ?iter 
5Baffer  oier  big  fünf  Stunben  jufammenmaljlen  unb  48  Stunben  [teilen  laffen. 
©ie  äRaffe  mirb  bann  in  bem  10fad)en  ©emi^t  SBaffer  aufgelöft  unb  auf  je 
56  kg  53teigtätte  42  kg  fefteg  9Jatriumbicarbonat  Ijinjugefügt.  ®ag  auggefäHte 
93teiraei^  fotl  fi^  burd)  eine  gute  ®edfraft  aug3eid)uen. 

3fm  nad^fte^enben  merben  einige  53erfal)ren  angegeben,  bei  benen  bie 
!t?öfung  üon  bafifd^  effigfaurem  53lei  nic^t  erft  befonberg  bargefteüt 
mirb,  fonbern  im  Saufe  ber  gabrifation  entftel)t,  unb  meld)e  ba^er  in  ötono* 
mifd)er  C>^nfid)t  einige  53orteile  bieten.  3)iefe  55erfa^ren  menben  ©leiglötte  an 
unb  [teilen  gemifferma^en  einen  Übergang  ju  bem  meiter  unten  ju  befpredjcnben 
englif^en  Sleimei^oerfa^ren  bar. 

9Jad)  ber  5lnfid)t  oon  artin  beruht  bie  Urfac^e  ber  geringen  ©edtvaft 
ber  meiften  nad)  bem  franjöfifd)en  53erfal)ren  l^ergeftetlten  53Ieimei^e  barauf, 
ba^  bagfelbe  infolge  ber  aUju  großen  ober  allju  geringen  3)ienge  SBaffer,  in 
bem  bag  bafifd^e  53lciacetat  gelöft  ift,  eine  friftaüinifd^e  53efd^offen^eit  aunimmt. 
3Birb  nämlid^  ju  oiel  2Baffer  jur  Söfung  genommen,  fo  begünftigt  bogfelbe  bie 
©ntfte^ung  üon  bafifd^em  Salj,  auf  meldjeg  bie  ^ol)Ienfäure  aUju  energif^ 
einmirft  unb  jur  53ilbung  eineg  friftaüinifdjen  9?ieberf(^lageg  5lnla§  gibt. 
SJiartin  löft  ba^er  bag  normale  53leiacetat  in  nur  lV2fid)e^^  Stenge  SBaffer 
uub  ocrfe^t  bie  Söfung  mit  entfpred)enber  SRenge  oon  fein  ^erteiltem  granu* 
lierten  53lei  unb  53leiglätte.  5Rad)  gutem  3)urd^mif(^en  mirb  eine  Stuube  long 
^ot)tenfäure  eingeleitet,  -öft  bie  ©lätte  oollftänbig  in  53leimei^  umgefeljt 
morben,  fo  mirb  oon  neuem  ^leiglätte  eingerü^rt  unb  bann  ^ol)lenfäure  ein* 


74 


gransöfifc^e  '-Blehueifefobiifation. 


geleitet.  (Sinmtfd)en  öon  Sleigtätte  unb  (äinteiten  t)on  ^o^Ienfäure  wirb 

jebe  ©tunbe  raieber^ott,  bis  fid)  genügenb  ^leiwei^  gebilbet  ^t;  bie  S^enipe* 
rotur  ber  glüffigfeit  foll  glei^mä^ig  auf  40«  erhalten  werben.  (SS  mu^  ^ier= 
bei  barauf  gead)tet  werben,  ba^  fein  Überf^u^  non  Äofjfenfäure  ^ugegen  fei; 
ift  bieS  ber  gatt,  fo  wirb  baS  ni^t  erwünfc^te  normale  Sleicarbonat  gebitbet; 
bie  glüffigfeit  beginnt  ju  f^äunien  unb  biefer  ©d)aum  ^üüt  baS  33tei  berart 
ein,  ba^  bie  Suft  ju  bemfelben  feinen  3utritt  erhält  nnb  ber  D5t)bationSproje§ 
aufgef)aüen  wirb.  ®aS  Seftreben  folf  inbeS  barauf  gerichtet  Werben,  bie  bafif^e 
33erbinbnng  2PbC03,  Pb(0H)2  ju  erhalten,  waS  baburc?^  fontrodiert  werben 
fann,  ba^  bie  gdüffigfeit  bafif^  reagiert,  b.  baS  ^urfumapapier  bräunt.  Um 
ben  Überfd)u§  non  5BIeioj:t)bf)^brat,  ber  baburt^  ftörenb  wirft,  ba^  er  mit  Öfen 
eine  gelbgefärbte  Sleifeife  bilbet,  ju  entfernen,  wirb  ber  er^ftene  SSfeiwei^fc^famm 
mit  ^of)lenfäure  ober  (äffigfäure  be^anbelt,  bis  berfefbe  ^nrfnmopapier  nid)t 
mef)r  bräunt;  alsbann  befiljt  boS  Sleiwei^  bie  PbCOsr 

Pb(0H)2. 

33ei  ber  ©arftetlungSmet^obe  non  33feiwei^  bur(^  (Sinwirfung  non  ^of)fen* 
fäure  auf  33feioy^b  in  ©egenwart  non  (Sffigfäure  ober  beren  53erbinbungen  ift 
eS  fc^wierig,  ein  Df^b  jn  erhalten,  auS  welkem  Sfeiwei^  non  rein  weiter 
f^arbe  bargeftefit  werben  fann.  ®er  ©runb  biefer  ©d)Wierigfeit  fd)eint  im 
wefentlic^en  barin  ju  liegen,  ba^  baS  im  ^anbel  norfommenbe  33leioj-^b,  wie 
j.  2?.  bie  ©lätte,  ein  ©emenge  nerfc^iebener  Di-l)bationSftufen  beS  23leieS  ift, 
auf  wel^e  bie  angewenbeten  9?eagenjien  ungteid)mä§ig  einwirfen.  -Önfolge* 
beffen  werben  einzelne  Dj^be  in  23leiwei|  umgewanbelt,  e^e  bieS  bei  ben  anberen 
ber  f^all  ift.  ©m^t  man  bie  feisteren  burc^  lange  fortgefe^te  ©inwirfung  ber 
9^eagenJien  au^  umjnwanbeln,  fo  werben  bie  juerft  nmgewanbelten  Djljbe 
leid)t  friftadinifd)  unb  nerlieren  jum  großen  Sleil  i^ren  2ßert  als  ^anbelSware. 
9^ad)  Sifdjof  (3).  9h*.  56517)  wirb  bie  bejeic^nete  ©c^wierigfeit  be= 

feitigt  unb  auS  einem  ©emenge  nerfdjiebener  Dj^bationSftufen  beS  23leieS,  wie 
folc^e  gewöl)nli^  im  §anbel  norfommen,  ein  rein  weites,  amorpl)eS  23leiwei^ 
erl)alten.  ßn  bem  ßwed  unterwirft  man  juerft  bie  Sleioj^be  einer  teilweifen 
9^ebnftion,  inbem  man  fie  in  einem  ©afe,  welches  rei^  an  22ßafferftoff  ift,  bei= 
fpielSweife  SöaffergaS,  einer  ^Jemperatur  non  250  bis  300®  C  auSfefjt.  ®iefe 
S^ebuftion  fann  in  rotierenben  ober  feftftef)enben  ©efä^en  erfolgen.  Unter  23ei* 
f)itfe  oon  geeigneten  9iü^raf)paroten  nnb  enblofen  ©c^rouben  ober  onberen 
9[lhtteln  wirb  baS  ?[Roteriat  burd)  unb  burc^  ber  ©inwirfnng  beS  ©afeS  auS* 
gefegt  unb  tion  einem  ©nbe  beS  ©efä^eS  nac^  bem  anberen  gefd)afft.  ®aS , 
93robuft  ber  9?ebuftion  ift  baS  ©uboj^b  (PbgO).  ©aS  ©nbe  ber  ©efä^e,  an: 
welchem  baS  ©uboj^b  auStritt,  ift  jwedmä^ig  mittels  flie^enben  2BafferS  fu^l 
ju  f)alten,  bamit  baS  “ißrobuft  nid)t  l)ei§  mit  ber  atmofpfiärifc^en  Suft  in  23e= 
rü|rung  fommt.  3)aS  auf  biefe  2Beife  bargeftellte  ©ubo^t)b  wirb  burt^  Söfc^en 


granjofifti^e  SBleiiueiBjabrifation.  75 

mit  etroa  9  “iproj.  SBaffer  unter  gtei^jeitiger  ©inwirtung  ber  ?uft  in  baö 
^i)brat  eineg  t}ö^eren  Djtjbg,  ma^rfc^einUd)  Pb (H 0)2,  umgemanbelt.  (Snbli^ 
mirb  biefeg  £)j\)b  mit  äBafjer,  ^ndtx  unb  (Sffigfänre  ober  einem  ejfigfauren 
©alj,  mie  Sleijuder,  ber  2Birfung  üon  ^o^tenfäure  auggefeljt.  ®ie  ißer^ält* 
ni[fe  ber  tierfc^iebenen  Sfngrebienjien  fönnen  j^e  nad)  ben  Umftänben  abgeänbert 
werben,  jeboi^  finb  im  allgemeinen  bie  folgenben  33er^ättniffe  jwedentfpret^enb : 
Ungefähr  500  kg  33Ieio};t)bt)^brat,  ungefähr  1400  Siter  SBaffer,  fäuflid)e  Sfi'ig' 
jäure,  glei(^  ungefähr  8  kg  (^emifd)  reiner  (äfj'igfäure  (ober  bie  entf^rec^enbe 
9}lenge  alg  S31eifalj),  unb  etwa  25  kg  weiter  §utjuder.  ®ie  Sauge  fann  nad) 
bem  51bfdieiben  beg  Sleimei^eg  mieber  für  weitere  S^argen  £)j^bt)^brat  benu^t 
werben,  ©iefe  Dperation  wirb  jwedmä^ig  in  ^orijontal  rotierenben  ©cfä^en 
auggefü^rt.  3ft  bie  ^o^Ienfäure  rein,  fo  wirb  fie  einfach  burd)  bie  eine  £)o^Ie 
3td)fe  unter  einigem  ®rud  eingeleitet.  3fft  biefetbe  bagegen  mit  Suft  ober 
anberen  ®afen  üermengt,  fo  ift  eg  oorjujiel)en,  fie  ber  9^ei^e  nad)  burc^  mefirere 
©efd^e  ju  leiten,  inbem  fie  in  febem  ®efä^  burd)  bie  eine  ^o^te  ^^fe  eim  unb 
burc^  bie  anbere  augtritt,  wobei  bag  5lugf(u^rot)r  beg  üort)erge^enben  mit  bem 
Sinflu^ro^r  beg  nä^ften  ©efä^eg  in  35erbinbung  fte^t,  unb  fo  weiter,  big  bie 
^of)tenfänre  noUftänbig  anggenu^t  ift. 

(Sine  bead)tengwerte  'D^euerung  ift  oon  ?[Rattl)ewg  unb  9ioab  (3).  9v.'^. 
92r.  76  236)  eingefüt)rt  worben.  !l)iefelbe  wenbet  einen  3«!“^  '^on  ©I^cerin 
an  unb  wirb  in  ber  SBeife  anggefü^rt,  ba§  Sleioj^b,  ^ßteigtätte  ober  ißleigelb 
(SJiaffifot)  ober  ein  natürlic^eg  33Ieicarbonat,  wetd)eg  jur  23ilbung  oon  33teio{l)b 
geröftet  worben  ift,  in  Sßaffer  gemal)ten  wirb,  big  eine  wäfferige  (ämnifion 
(®Ieio^t)bmUc^)  gebitbet  ift,  beren  ©tärfe  für  bag  33erfa^ren  unert)ebUd)  ift. 
®iefe  (Smulfton  wirb  mit  (Sffigfäure  unb  (Sü)cerin  befianbett.  f^oigenbe 
S[Rif^unggoer!^äItniffe  I)aben  fi^  a(g  praftif^  erwiefen:  3tuf  20  (Sewid)tgtei(e 
ber  Sleiojpbmit^  wirb  1  (Sewid)tgtei(  (SIpcerin  unb  1  Seil  (gffigfäure  oon 
1,040  fpe^.»  @ew.  genommen.  S)ie  9)iifd)ung  wirb  in  lebhafter  ^Bewegung 
erhalten,  unb  wenn  ein  5Serbiden  berfelben  eintritt,  wirb  febegmal  SBaffer  in 
geringer  9Jlenge  jngefe^t,  big  bie  9Jiaffe  Sßreiform  annimmt.  9?un  wirb  bie 
gjiaffe  24  big  48  ©tunben  lang  fielen  gelaffen,  na^bem  man  augreit^enb 
SBaffer  jugefegt  ^at,  um  fie  leid)t  burc^rü^ren  jn  lönnen.  |)ierauf  lä^t  man 
bie  f^lüffigleit  mit  ben  barin  aufgefd)wemmten  33eftanbteilen  ablaufen  ober  ab* 
fd^öpfen,  wäl)renb  alg  Sobenfa^  jurücfbleibenbeg  metaHif^eg  331ei  ober  nid)t 
nmgewanbelteg  D^-pb  nad)  ber  ?[Rüple  jurüdgefüprt  wirb,  welche  bag  SSermaplen 
für  bie  ^erftellung  ber  Smnlfion  beforgt.  S)ie  abgelaufene  f^lüffigfeit  wirb 
mit  fo  oiel  ^oplenfäuregag  be^anbelt,  ba§  fid)  bafifcpeg  SBleicarbonot  bilbet. 
S)abei  mu^  ein  Überfdpu^  an  (Sag  oermieben  werben,  weil  fonft  normaleg 
S31eicarbonat  gebilbet  wirb,  bag  weniger  jDedlraft  befi(jt.  S)ag  bafifd)e  331ei* 
Carbonat  wirb  aug  ber  glüffigleit  entfernt,  gewafd)en,  getrodnet  unb  für  bie 
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^Imuenbimg  gemal)ten  ober  gerieben.  S)ie  abgefdjiebene  ^lüffigfeit  mirb  iuiebcr 
beim  53erma^Ien  beö  0?o^ftoffe§  pr  Silbung  ber  (Smulfion  benu^t.  ®a8 
Äo^ienfüuregaS  fann  and)  bireft  in  bie  9}iifc^img  oon  (Sl^cerin,  (Sf[igiäure  unb 
5ÖIeioji)bmUd)  eingefUbrt  raerben.  @8  ift  oon  S3orteit,  jeitmeife  geringe  5Rengen 
^oi)tenfänrega8  einjufüfjren,  mä^renb  bie  (äinnlfion  unter  Se^anbiung  fte^t, 
boct)  barf  bie  SJienge  beöfelben  nur  einen  S^eii  oon  ber  auöina^en,  raeldje  not* 
menbig  ift,  um  bie  llmmanbtnng  in  Sarbonot  ooüftcinbig  ju  mad)en.  3)urd) 
33erfud)e  ift  feftgefteHt  voorben,  ba^  ber  ©I^cerinjufa^  folgenbe  SBirfungen  ^at: 
(Sr  oer^inbert  ba8  Stbfeljen  be8  33Ieioj^b8  unb  bie  iöilbung  einer  t)arten  SJtaffe; 
er  ift  meiter  35eronIaffung,  ba^  ba8  S31eioj'^b  in  ©u8penfton  bleibt;  fd)Iie^Iid) 
beeinflußt  er  ben  pßßfitalifcßen  (Sl)arafter  be8  9?ieberf^lage8  in  ber  SBeife,  baß 
letzterer  nicßt  friftatlinifd)  mirb. 

2)ie  2)arftenung  oon  Sleiocetat  ou8  33leiglätte  fann  nid)t  nur  üermittelft 
©ffigfäure,  fonbern  and)  mit  ißren  ©atjen  bemcrffteüigt  raerben.  jDa8  53er» 
faßren  oon  9)tac  3foor  ift  auf  bie  Satfadße  gegrünbet,  baß,  roenn  53leiglötte 
unter  SDrud  mit  5lmmoniumacetat  erlji^t  toirb,  fid)  unter  5lbftJaltung  oon 
Stmmoniaf  33leiacetat  bilbet,  raelcßeS  burd)  Äof)fenfäure  in  Sleimeiß  übergefü^rt 
n)irb,  mä^renb  5tmmoniumacetat  regeneriert  03irb.  ®ie  9Jtac  3oorfd)e  (Sin» 
ri^tung  ift  in  ber  gig.  30  oeranfdßauli(^t.  ®er  ©igeftor  Ä  mirb  mit  5  pro» 
jentiger  5tmmoniumacetatlöfung  fo  weit  gefüllt,  baß  beim  Sngangfe^en  einer 
burd)  bie  9^o^re  hcCD  mit  A  in  53erbinbnng  ftel)enben  ‘iPumpe  B  toenigftenö 
ein  3;eil  ber  ^lüffigfeit  oon  ber  im  oberen  Seil  be8  Sigeftorö  befinblicßen  Suft 
unb  ben  Sümpfen  mitgeriffen  toirb,  alfo  in  freifenbe  53ett)egung  gerät  unb 
bur^  bie  mittels  einer  ©tange  E"  regulierbare  5Iu8tritt8öffnung  E  anSftrömt. 
5ll8bann  mirb  bie  53leiglätte  als  feines  ^uloer  ßinjugefeljt,  ber  Sigeftor  ge» 
fdjloffen  unb  bie  'ißumpe  mieber  in  53etrieb  gefegt,  möljrenb  gleidßjeitig  baS 
©d)langenrol)r  C  im  Söe^ütter  T  mit  Sampf  be^eijt  mirb.  SaS  5lmmonium» 
acetat  befinbet  fid)  in  bem  53ef)älter  0  unb  mirb  burcß  ein  mit  5lbfperroorrid)» 
tung  oerfeßeneS  9?ol)r  nad)  53ebarf  in  ben  Sigeftor  A  abgelaffen.  9^ad)  ge» 
nügenbem  Sigerieren  mirb  bie  f^iüffiflfeit  famt  bem  ^'Jieberfcßlage  burd)  baS 
9?oßr  e  mittels  ber  53umpe  F  in  bie  f^ilterpreffe  Gr  beförbert.  @rforberlid)en» 
falls  fann  baS  9^oßr  e  mit  einem  §eberroßr  oerfef)en  fein,  baS  bis  nad)  ber 
©teile  nad)  unten  gefd)oben  mirb,  an  ber  SJtennige  unb  anbere  55erunreinigungen 
oon  großem  fpejifif^en  ©emi^t  ficß  onfammeln.  Sie  oberhalb  biefer  ©teile 
befinblicßen  ©toffe  fommen  bur^  bie  f^^ilterpreffe  G  in  ben  ^ül)ler  H  unb 
bann  in  ben  53ef)älter  I,  in  meld)em  bie  53el)anblung  mit  ^oblenfüure  oor» 
genommen  mirb.  Ser  •3mprägnierbel)ättcr  I  ift  in  gleicher  Sßeife  eingerichtet, 
mie  ber  Sigeftor  A  unb  mirb,  nad)bem  er  mit  bafifd)er  53leiacetatlöfung  nahezu 
gefüllt  mürbe,  mit  biird)  ein  fRoßr  d  eingeführter  ^ohlenfüure  gefpeift,  mäßrenb 
bie  ßii^’iuiation  ber  f^^lüffigfeit  mittels  ber  53umpe  J  bemirft  mirb.  9fad)bem 
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bte  ©ättigung  mit  ^o^Ienfäure  beenbet  ift,  mirb  ber  3nl)att  beö  imprägnier* 
gefä^eg  I  bur^  baö  0fJo^r  j  mittels  ber  “^ßumpe  K  burd)  bie  giiterpreffe  L 
gefdjidt,  au8  ber  bie  ^lUffigfeit  bur^  baS  9'io'^r  f  in  baö  9^erfert)oir  M  nnb 
mittels  ber  '’^3umpe  P  in  baS  0ammeIgefä§  0  gelangt,  ©nt^ält  bie  angemenbete 
33teiglätte  Äupfernerbinbungen,  fo  ift  eS  nötig,  ben  ^upferge^aü  ber  auS  bem 
33e^ätter  H  fommenben  glüffigfeit  üor  bem  (Eintritt  in  baS  ©ammelgefä^  0 
ju  befeitigen,  maS  auf  eleftrotptifc^em  2Bege  ober  burc^  33e^anblung  mit  33Iei 
ober  9cfd)tet)t;  ju  biefem  3wed  ift  ein  befonberer  33eptter  t)inter  bem  0ie* 
ferüoir  M  angeorbnet.  ®ie  0tuSf^eibung  beS  Tupfers  mirb  in  bem  33e^ätter  R 
bemirft,  in  metd)em  bie  f^Iüffigfeit  über  eine  9?ei^e  oon  burd)Iöd)erten  'glatten  r 
ge^t,  auf  meld]en  fid)  baS  niebergefd)Iagene  Tupfer  abfe^t.  ®ie  auS  ber 

Sig.  30. 


0d)lammpreffe  G  fommenben  Äuc^en,  melc^e  ben  0iüdftanb  auS  bem  ®igeflor 
barfteHen,  merben  auf  barin  entpafteneS  33Iei  meiter  »erarbeitet.  3)er  mit 
burd)töc^erten  @d)eibemänben  n  oerfepene  f^^ngfaften  N  fängt  fämtUd)eS  beim 
©ättigen  mit  Äo^Ienfäure  mitgeriffeneS  ?lmmoniaf  auf  nnb  mirb  mit  »er* 
bünnter  (Sffigfäure  gefpeift.  ®ie  Sfeimei^fuc^en  merben  in  ber  “ißreffe  L  ge* 
mafd)en  nnb  bann  mie  übüt^  bef)anbelt. 

2Birb  Sleioppb,  fein  gepufoerte  Sßfeigfätte,  mit  einer  mä^ig  fonjentrierten 
?öfung  üon  effigfaurer  3[Ragnefia  er^i^t,  fo  »ermanbeft  fid)  baSfetbe  fe’^r  rafd)  in 
I  S3feiojpb^pbrat,  mett^eS  jum  größten  Sleile  geföft  mirb;  infofgebeffen  reagiert  bie 
i^öfung  ftarf  atfaüfd)  (®.  0?r.  36764  oon  ^ubel).  (SS  jeigt  banad)  baS 

\  3diagnefiumacetat  bem  Sleioppb  gegenüber  bie  bisher  nod)  gänjU^  unbefannte 
;2Birfung,  baSfefbe  ju  ^pbratifieren  nnb  ju  löfen,  atfo  biefelbe  SBirfung,  mie  fie 
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öom  33(eiacetat  f^on  längft  befannt  ift.  ®urrf)  eingeleitete  Äo^tenfäure  rcirb 
au8  ber  33teilöfung  oüeg  33Iei  ol8  SBIeiraei^  gefäUt,  tnä^renb  eine  bleifreie 
S[Ragnefinniacetattöfnng  jurücfbleibt,  bie  nun  lieber  jur  Uniwanbtung  neuer 
üDJengen  33tciojt)b  ju  benutzen  ift.  läft  fi^  batier  mit  §ilfe  oon  9Jiognefium* 
acetat  auf  leichte  nnb  menig  foftfpielige  Sßeife  in  furjer  33Ieimei^  Ijer- 

fteKen,  met^e«  bem  na^  bem  franjöfifd)en  33erfa^ren  ^ergefteHten  f^abrifat  an 
@üte  minbeftenS  gleidjfommt,  nic^t  friftaüinifct),  leicht  jerreiblic^  nnb  non  oor* 
jügti^er  ©ecffraft  ift.  "Dag  35erfaf)ren  gleicht  bem  franjöfifc^en  fel)r,  ^at  aber 
üerft^iebene  SJorjüge  nor  biefem  noraug,  im  mefentü^en  bie  Senu^ung  ber  fe^r 
billig  ^erjuftettenben  Söfung  beg  Söiagnefiumacetatg,  bie  immer  mieber  ju  ge* 
braud)en  ift,  bie  fet)r  rafd)e  t)^bratifierenbe  nnb  ftarf  töfenbe  SBirfung  biefeg 
©aljeg  auf  bag  33Ieioj^b,  nnb  alg  fic^ereg  nölligen  Ummanblung  beg 

gelöften  §i)bratg  in  ißleiroei^  bag  33erf^minben  ber  atfalifd^en  9?ea!tion  nnb 
gleichzeitig  bag  nottftänbige  ober  faft  nollftänbige  f^reimerben  ber  glüffigfeit  non 
gelöftem  33Iei.  ßur  (Sriöuterung  beg  ißerfahreng  biene  nod)  folgenbeg.  3un 
Ummanblung  beg  SSIeioj^bg  in  bag  §^brat  b^m.  jur  Söfung  begfelben  bebient 
man  fid)  einer  mäfig  fonjentriertenSöfung  non 'üOiagnefinmacetat,  aug  nerbiinnter 
(Sffigfäure  nnb  irgenb  einem  2)Jagnefiumcarbonat  hetgeftedt.  Söfungen,  meld)e 
20  big  10  ^roj.  beg  friftattifierbaren  0atzeg  non  ber  f^ormel  Mg (0211302)2  +  4  aq. 
enthalten,  f(?heinen  fich  am  beften  ju  eignen,  fonjentrierte  ^öfungen  geben  Ieid)t 
fefte  9Jtaffen,  bie  fid)  nadhher  fd)Ied)t  zerteilen  laffen.  ®ur^  genaue  Ermittelung 
mürben  bie  fpezifif(^en  ©emichte  na^ftehenber  Söfungen  feftgeftedt : 

Eine  Öprozentige  Söfung  hat  bag  ffjezifif^e  Eemi^ht  1,0188, 


fr 

fr 


10 

15 

20 

30 

50 


tr  fr  fr 


ff  ff  ff 


1,0377, 

1,0566, 

1,0762, 

1,1145, 

1,2015. 


33ei  Slnmenbung  fonzentrierterer  ^öfungen  geht  bie  §t)bratbilbung  raf^er 
nor  fich,  3lnmenbung  nerbUnnterer.  Sie  9J?enge  beg  S31eioj:^bg  mirb  fo 

grof  genommen,  ba§  auf  1  2:eil  beg  feften  ^cetatg  in  ber  Söfung  etma  1  big 
IV2  ^eile  S31eio^'i)b  fommen.  ®ag  Ermärmen  ber  ?[Rifchung  non  331eioj:t)b  nnb 
31cetatlöfung  mirb  fo  lange  fortgefe^t,  big  bie  ^arbe  eine  mei^e  gemorben  ift, 
bann  läft  man,  enentuell  nach  bem  SBerbünnen,  abfe^en  nnb  nermenbet  bie  tlare 
ober  nur  menig  trübe  f^lüffigfeit  zur  Fällung.  ®er  Stüdftanb  fann  mit  einer  neuen 
9J?enge  ^21cetatlöfung  behanbelt  merben  nfm.  3)ie  Äohlenfäure  mirb  in  bie  ab*‘ 
gegoffene  f^lüffigfeit  unter  Umrühren  fo  lange  eingeleitet,  big  bie  alfalif^e  9^e* 
aftion  nerfchmunben  ift  nnb  in  einer  abfiltrierten  'ißrobe  ber  f^lüffigfeit  nur  noch 
geringe  SDJengen  non  331ei  nadhmeigbar  finb.  3e  tonzentrierter  bie  Söfung  ift,^ 
um  fo  langfamer  geht  bie  Ladung  nor  fid).  ßu  lange  eingeleitete  Äohlenfäure: 
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bewirft  Ieid}t  SStfbung  non  frtftaüinift^em  Sarbonat.  fid)  gut  abfe^enbe 

Sfeiwei^  wirb  auf  jwedmä^ige  Sßeife  gefammelt,  auggewafdjeu  uub  getroduet, 
bie  ablaufenbe  äJiagncfialöfung  wirb,  wenn  fonjentriert  genng,  o^ne  weitere« 
wieber  tierwenbet  ober  burc^  Slbbantpfen  ober  3ufa<5  einer  fonjentrierten  Icetat* 
föfung  auf  ben  paffenben  il3rojentge^alt  gebraut  ufw.  9^ac^  einem  ä^nlid)en 
S3erfa^ren  oon  SBaUer  (®.  9Jr.  74132)  werben  natürli^e  33feicarbonate 
ober  ßrje,  weld)e  53Ieicarbonat  entölten,  oerwenbet.  'Die  'äluöfü^^rung  be« 
95erfaf)ren«  gef^ie^t  in  ber  SBeife,  bafe  eine  wäfferige  Söfung  öon  9lmnioniuin* 
ocetat  in  einem  geeigneten  93e^älter  sufommen  mit  bem  SSIeicarbonaterj,  ba« 
jwedmäfeig  puloerifiert  worben  ift,  er^i(jt  wirb.  Die  bei  biefer  @rf)i^ung  ent:= 
widelten  Dämpfe  werben  aufgefangen  unb  fonbenfiert  unb  man  erhält  in  biefem 
Deftitlat  eine  Söfung  öon  9lmmoniumcarbonat.  Sn  bem  33ef)äfter,  in  welchem 
bie  Söfung  erf)t§t  worben  war,  befiubet  fid)  nunmef}r  eine  Söfung  üon  93Iei* 
acetat,  entweber  neutraf  ober  bafifd),  fe  nad)  bem  9fnteif  be«  jur  fßerweubung 
gebradjten  9fmmoniumacetat«,  unb  gemif^t  mit  biefer  Söfung  finb  bie  ungeföften 
9fnteife  be«  (Srje«.  Die  ^*öfung  üon  93feiacetot  wirb  üon  ben  feften  ©toffen 
burd)  f^Utration  ufw.  getreunt  unb  bie  fo  erhaltene  ffore  föfung  afgbann  mit 
bem  Deftiflot,  nämfi^  ber  Söfung  üon  Sfmmoniumcarbonat,  gemifd)t.  Die  Sofge 
biefer  ?[Rifd)ung  ift  bie  9fu«fäflung  üon  33fei  au«  ber  Söfung  in  gönn  üon 
bafifepem  33feicarbonat  ober  33feiwei^;  bie  üerbleibenbe  f^fdffigfeit  in  bem  2fu«» 
fällung«feffef  ift  babei  eine  föfung  üon  ^fmmoniumacetot.  9luf  biefe  SBeife 
wirb  ba«  üor^er  angewenbete  9fmmoniumocetat  wieberum  in  eine  geeignete 
gorm  gebrodjt,  um  bie  33el}anbfung  einer  weiteren  äfienge  (Sorbonoterj  üoff= 
jie^en  ju  fönnen-,  e«  fann  banad)  bie  üorbef^riebene  33e()anbfung«weife  o^ne 
nennenswerten  53erfuft  be«  angewenbeten  9fmmoniumacetat«  unauSgefe^t  burd)- 
geführt  werben.  Die  Demperatur,  bei  wefdjer  bie  Söfungen  gemifc^t  werben, 
ift  ni(^t  burdjau«  unerf)ebU^.  Se  ^ö^er  bie  Demperotur  ber  gemifc^ten  Söfungen 
ift,  befto  beffer  wirb  ba«  (gnbprobuft  fid)  erweifen.  Die  jwedmä|igfte  Dem* 
peratur,  bei  welcher  ba«  SBerfa^ren  burc^gefii^rt  wirb,  wirb  burd)  bie  33efd)affen* 
^eit  unb  SJtenge  be«  gewünfd)ten  ^robuft«,  bie  DJienge  ber  angewenbeten 
Söfungen,  bie  33erbampfung«oberffoc^e  in  bem  ?!}Jifd)feffef  unb  anbere  äf)nfid)e 
33ebingungen  geregelt.  Sßenn,  wie  bie«  ^uweifen  ber  f^all  ift,  Tupfer  ober 
©Uber  in  bem  be^anbeften  (Srj  berart  üorfommen,  ba§  Deife  biefer  3Reto0e 
ober  eine«  berfefben  ebenfoff«  in  bie  33feiocetatföfung  bei  ^erftetfung  berfelben 
in  ber  bejei^neten  Sßeife  übergef)en,  fo  fonn  man  eine  geringe  9Henge  metanifd)en 
1  iöfeie«  jufeijen,  ba«  berart  üerteitt  ift,  ba^  e«  eine  gro^e  Dberffädje  bietet. 
[  Diefer  ßufa^  üon  metaüifd]em  93lei  l^at  bie  Sßirfung,  ba^  au«  ber  ?bfung  ba« 
j  Tupfer  ober  ©Uber  be«  ©rje«  in  metaUifd]er  f^orm  auSfäfIt,  inbem  ein  ent* 
;  fprec^enber  9fnteU  be«  93feie«  nac^  befannten  c^emif^en  ©efeljen  in  föfung 
;  gef)t.  9JatürIi^  wirb  fid)  ber  etwo  üor^onbene  Überfc^u§  üon  metatlifd)em 
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33(et,  foitiie  oud)  baS  auSgef^iebene  Tupfer  ober  0il6er  mit  bem  ungetöften 
tRücfftanbe  fefter  Stoffe  mifci^en,  unb  eS  mirb  eine  '’i[bfd)eibung  beSfelben  üon 
ber  ftaren  ©leUöfung  Oorgenommen,  e^e  bie  3iugfättung  oeranla^t  wirb.  ®ie 
53er^öltnißmengen  ber  9?ot)ftoffe,  melc^e  bei  bem  SBerfat)ren  benugt  merben, 
f)ängen  non  bem  ©e'^att  beö  (Srjeö  unb  ber  3Jonfommen!^eit  ber  ©inri^tung 
jur  Äonbenfierung  beö  ©eftiüatö  ab.  Stjeoretifc^  liefert  bie  S^eaftion  au§  bem 
@emifd)  non  154  @emid)tgteUen  ^mmoniumacetat  mit  207  ©etnic^tgteilen 
^lei  at8  (Karbonat  ober  üon  267  (SemidjtSteUen  Sleicarbonat  325  ®eroid)td* 
teile  neutrales  33leiacetat  unb  96  ©emid^tSteile  3lmmoniumcarbonat.  Sßenn 
eine  bafifc^e  33leiacetatlöfung  er'^alten  werben  foH,  fo  mu^  ber  Slnteil  an  (Srj 
gefteigert  werben,  woburd)  bie  für  bie  Söfung  gebotene  ilRenge  Slei  ert)ö^t 
wirb.  2)ie  hoppelte  3!Jienge  beS  oorper  erwähnten  Anteils  33lei,  als  Karbonat, 
liefert  tpeoretifd}  bie  notwenbige  SJienge  jur  S3itbung  eines  jweifad)  bafift^en 
33teiacetatS,  wobei  bie  übrigen  33erpältniffe  biefelben  bleiben.  ®ie  breifad)e 
SJienge  S3lei  als  (Karbonat  (261  ©ewi^tsteile)  bilbet  ein  breifat^  bafifd)eS 
3lcetat.  @S  mu^  inbeffen  auf  iBerlufte  infolge  unüotlfommener  ^onbenfation 
geregnet  werben,  bie  nnüermeiblid)  finb,  wenn  baS  ^erfal^ren  in  praftifdjen 
Setrieb  genommen  wirb.  SBenn  bie  be^anbelten  (Srje  nur  geringe  äRengen 
Sleicarbonat  enthalten,  fo  ift  ber  2lnteil  on  SBaffer,  weli^er  für  bie  Söfung  ge= 
braud)t  wirb,  entfprec^enb  ju  erpöt)en,  bamit  bem  ©emifd)  üon  (Srj  unb  Söfung 
bie  nötige  Sewegtid)feit  gegeben  wirb.  Sei  reid)en  (Srjen,  bie  etwa  60  bis 
70  i|3roj.  Slei  enthalten,  pat  eS  fiö^  als  praftifc^  erwiefen,  eine  Söfung  üon 
5lmmoniumacetot  ju  benu^en,  weldje  etwo  0,5  kg  beS  SaljeS  auf  4,5  Siter  SBaffer 
entljölt.  Son  einer  berartigen  Söfung  werben  etwa  180  Siter  auf  je  etwa  50  kg 
Slei,  baS  in  bem  (Srj  als  (Karbonat  üorfommt,  angewenbet.  ®ie  Sepanblung 
üolljiel)t  fic^  in  einem  gefc^loffenen  ^effel,  ber  bis  auf  Äoc^temperatur  erljiljt 
werben  fann  nnb  mit  einem  Äonbenfator  in  jwedmä^iger  SBeifc  üerbunben 
ift.  ®ie  jDeftitlation  üoHjiept  fid^  am  beften  unter  gelinber  ©r^iljnng,  weld^e 
bie  glüffigfeit  in  mäßigem  ^ocpen  er^lt.  SBenn  etwa  bie  ^ölfte  bis  jwei 
drittel  ber  f^Idffigleit  abbeftiHiert  worben  ift,  fo  enthält  ber  ®eftitlierfeffel  baS 
Slei  in  Söfung.  ®ie  ÜDeftillation  fann  alsbann  abgeftetlt  unb  biefe  Sleilöfung 
üon  bem  ungelöften  9?üdftonb  abgefd)ieben  werben.  !5)aS  auSgefäHte  Sleiwei^ 
fann  in  befannter  SBeifc  anSgewafd^en  unb  getrodnet  werben,  ©ie  SBafd^wöffer 
beS  ungelöften  fRüdftanbeS  fönnen  bajn  benuljt  werben,  bie  Söfungen  ju  üer* 
bünnen,  ober  fie  fönnen  nad^  ilJeutralifierung  mit  ßffigfäure  bis  ju  einem 
‘fJunft  üerbampft  werben,  wo  neutrales  Sleiacetat  auStriftaüifiert,  fo  ba§  man 
baburd)  marftfö^igeS  Sleiacetat  erhält.  3)ie  SBafd^wöffer  beS  Sleiwei^eS 
fönnen  in  öljnlid^er  2öeife  weiter  benu^t  werben,  -öeber  Serlnft  an  ^on* 
jentration  ber  ^Immoniumacetatlöfung  wirb  bitrd^  biefeS  SaljeS  auS* 

geglichen.  Die  befannte  Senu^ung  üon  Slmmoniumacetat  bei  ber  ^erftellung 
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üon  SleiiDet^  moi^t  bte  SBertuenbung  üon  freier  ^otilenfäure  notinenbig,  bagegen 
nertnenbet  feines  biefer  33erfa^ren  ÜDeftiüation,  unb  eS  werben  biefelben  gewöf)n* 
li^  o^ne  ^nwenbung  toon  (Sr^iijung  burd^gefü^rt.  bem  53erfa^ren  non 

SDiac  ^rt^nr  (jD.  9^r.  83626)  wirb  juerft  eine  Söfung  non  S'Jatrinm*  ober 
Ä’aliumtartrat  ober  eines  ®emifd)eS  biefer  @atje  ober  beS  nnter  bem  iRamen 
Sfodjeüer  (0eignctte*)  ©atj  befannten  ®opf)eItartratS  erzeugt.  jDie  ^öfung, 
weirfie  neutraf  ober  wenig  alfalifc^  fein  foU  (bie  Slffafität  wirb  jwedfmä^ig 
burc^  Bufafe  bon  ^Ijnatron  ober  “^i^fafi  erzeugt),  fann  10  bis  20  Steife  beS 
2:artrotS  auf  je  1000  Sleife  Söaffer  entsaften;  14  Steife  Sartrat  faffen  ein  be* 
fonberS  gutes  S^efuftat  erjiefen.  3«  Söfnng,  wefd)e  bis  etwa  jmn  Äoc^* 
punft  er^i^t  wirb,  fe|t  man  33Ieioji)b,  befonberS  norteif^aft  SJtaffifot  ober  8fei* 
glätte.  S)ie  anberen  Dj^be  non  S3fei,  wie  fie  gewöf)nfid)  im  ^anbel  nor? 
fommen,  finb  nur  bis  ju  einem  gewiffen  @rabe  in  ben  angegebenen  Söfungen 
löSfic^;  foweit  fie  aber  föSfid)  finb,  fönnen  auc^  fie  für  bie  angegebenen  B^necfe 
benu^t  werben.  ®aS  ®cmifd^  wirb  burdf)gerü^rt  bjw.  bewegt,  um  baS  3fbfe^en 
beS  Djl)bS  ju  ner^inbern  unb  bie  beabfid)tigte  9icaftion  ju  erleichtern.  Dber 
man  fann  bie  ^öfung  über  bjw.  burd)  eine  0dhid)t  beS  Sleioj^bS  non  mäßiger 
0tärfe  (etwa  5  cm)  treten  faffen.  SBenn  baS  23feiojl)b  ober  ber  größte  jteif 
beSfefben  aufgeföft  worben  ift,  werben  bie  ungeföft  gebfiebenen  S^üefftönbe  bur^ 
giftration  ober  in  anberer  Sßeife  abgefd)ieben  unb  Äohfenfäure  burd)  bie 
Söfung  gefeitet,  wefc^e  auf  ber  bejei^neten  jTemfjeratur  er^aften  wirb.  ®ie 
^ofjfenfäure  fann  irgenb  einer  bequemen  Oueffe,  j.  33.  geuergafen,  entnommen 
werben,  ift  inbeffen  frei  non  0taub  ober  anberen  feften  3Serunreinigungen,  fowie 
frei  non  anberen  ni^t  inerten  Oafen  jn  haften.  3)aS  3Baffer,  wef^eS  jur  ^fn* 
wenbung  fommt,  foff  jwedmä^ig  mögfidhft  frei  non  ^arbftoffen  ober  färbenben 
33eimif^ungen  fein.  ®aS  in  Söfung  befinbfiche  33fei  wirb  aflmähfid)  afS 
iöfeicarbonat  ober  33feiwei^  auSgeföfft,  wefcheS  nadh  3fbfd)eibung  ber  f^füffigfeit, 
Steinigung  unb  Srodnung  in  befannter  SGBeife  benu|t  werben  fann.  ®ie  Söfung 
unb  2ßaf^wäffer,  wefd)e  non  bem  33feiwei|  abgefi^ieben  werben,  fönnen  immer 
wieber  nerwenbet  werben,  nadjbem  fie  erforbertid)enfans  burd)  Sfbbampfung  ouf 
bie  entf)3rechenbe  Äonjentration  gebrad)t  würben.  Slnftatt  ^ohfenfäure  burd) 
bie  Söfung  ju  feiten,  würbe  eS,  faflS  eS  fid)  nid)t  gerabe  um  eine  befd}teunigte 
!Dnr^führung  beS  33erfahrenS  hanbeft,  auSrei^en,  bie  f^äffung  burd)  bie 
^ohfenfäure  ber  Sftmofphdre,  bie  mit  ber  Dberffächc  ber  Söfung  in  33erührung 
fommt,  fid)  notfjiehen  jn  faffen  unb  na^  SDta^gabe  ber  33erwanbfung  beS  5öfei= 
ojqbS  in  33feiwei^  non  B^it  ju  B^ü  ^leiofh^  Söfung  hinjujufe^en. 

4.  (gngfifd)e  23f eiwei^f abrif ation. 

®iefe  gegenwärtig  nur  nodh  feften  angewanbte  SDtethobe  befteht  barin,  ba§ 
man  33teigtätte  mit  einer  fehr  geringen  SDtenge  (etwa  Vioo)  33(eiacetat  ju  einem 

®  entcle,  garbeufabritation.  II.  3. 'Jhifl.  ß 
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58rei  üerrüfirt  unb  ber  Shtrairfung  ber  Äoljlenfäure  au§fe(jt.  ®te  ©ättigung 
erfolgt  in  rotiereiiben  g-äffern,  burd)j3eren  t)ol)le  Ic^fe  Äol)lenfäure  ^ugeleitet 
rairb,  ober  in  fonftigen  ^Ipparoten,  wo  ber  S3rei  fortwä^renb  umgerü^rt  unb 
mit  bein  in  33erü^rung  foininen  lann.  9[Ran  erljält  nac^  biefer  äRetljobe 
nur  bann  ein  gutes  ‘’^robuft,  wenn  bie  331eiglättc  ooKfommen  frei  Don  Äuf^fer* 
unb  (Sifenoj:t)b  ift.  3;n  ben  gäHen,  wo  21mmoniaf  ju  einem  billigen  'ißreife 
5u  ^aben  ift,  unterwirft  man  bie  ©lätte  ber  9ieinigung  mit  ^mmoniat,  baS 
baS  ^upferoj^b  löft.  ®aS  (Sifenoppb  lä|t  fid)  inbeS  nur  fe^r  fd)wierig  be= 
feitigen  unb  erteilt  bem  fertigen  331eiwei^  einen  gelblid^en  Son. 

©ämtlid)en  ^ier  angeführten  jDarftellungSweifcn  beS  231ei= 
weites  liegt,  allgemein  betrad)tet,  ber  nämlid)e  d)emifche  33 or gang 
jugrunbe,  weld)er  int  wefentlidjen  in  ber  Srjeugung  oon  bafifd)=effigfaurem 
331eioi'hb  einerfeitS  unb  in  ber  3etdegung  beSfelben  burch  ^ol)lenfäure  anberer^ 
feitS  befteht.  33ei  ber  331eiwei^fabrifation  auf  franjbfifdje  SBeife  hctbeu  wir 
gefel)en,  wie  331ei  uub  ©ffig  bei  Suftjntritt  fo  aufeinanber  einwirfen,  ba^  fid) 
baS  331ei  oppbiert  unb  bann  bafif(^=  effigfaureS  331eioj:pb  entfteht.  33ei  ber 
franjöfifd)en  93letl)obe  wirb  baS  331ei  burch  (Sffig  bireft  bene^t.  33ei  ber 
§ollänbifchen,  Klagenfurter,  fowie  ber  gabrifatiouSmethobe  in  ©ampfloogen 
lommen  blo§  bie  (Sffigbümpfe ,  mit  atmofpt)ärifd)er  Suft  gemengt,  bie  audh 
bei  ber  hollänbifd)en  9Jiethobe  nid)t  auSgefd)loffen  werben  fann,  mit  bem  331ei 
in  33erührung,  uub  eS  bilbet  fid)  am  331ei  abhärierenbeS  bafifd)  *effigfaureS 
Sleioppb,  oft  jugleid)  aud)  Sleioppb,  weld)eS  man  namentlid)  bei  ber  Klagen* 
furter  SJiethobe,  wie  bort  erwäl)nt,  oft  an  ben  glatten  oorfinbet.  ®ie  l)inju* 
fommenbe  Kol)lenfüure  fi^lägt  anS  bem  bafifd)  *  effigfauren  SSleioppb  ben  bofi* 
fd)en  S^eil  beS  le^teren  als  mehr  ober  weniger  bafifd)eS,  lohlenfaureS  331eiopl)b 
bei  ben  legieren  SlRethoben  fogleid)  am  331ei  nieber,  uub  baS  freiwerbenbe  neu* 
trale  effigfoure  Sleioppb  fowie  bie  hinjutretenbe  freie  (äffigfäure  willen  oufS 
neue  ouf  baS  231ei  löfenb  unb  opl)bierenb  ein,  fo  bo^  ber  OypbationS*,  31uf* 
löfungS*  unb  ilJieberfdhlogungSproje^  am  331ei  in  ununterbrod)euer,  gleid)* 
mäßiger  ^Reihenfolge  oor  fid)  geht,  fo  lange  Sßärme  jur  ®ampfbilbuug,  ©fftg* 
fäure,  Kohleufäure  unb  Suft  auf  nod)  oorhanbeneS  331ei  einwirfen.  33ei  ber 
fran5öfifd)en  SDRethobe  ift  bie  Dphbation  unb  31uflöfung  oon  ber  f^ädung  beS 
fohlenfauren  331eiopi)bS  getrennt,  bei  ben  übrigen  finben  bie  33orgänge  neben* 
einanber  in  weniger  f^lüffigfeit  ftatt,  baher  bleibt  im  legieren  f^alle  ber  iliieber* 
fd)lag  am  331ei  hängen  unb  troduet  feft,  wenn,  wie  bei  ber  hoHänbifdhen  SDRethobe, 
bie  (Srhi^ung  nod)  fortfährt,  währenb  fid)  feine  (gffigfäure*  unb  Sßafferbämpfe 
mehr  auS  ben  troden  geworbenen  Stopfen  entwideln.  33et  ber  fronjöfifchen 
SDRethobe  f^eint  baS  Ißleioppb,  wie  fd)on  früher  erwähnt,  oon  ber  Kohleufäure 
ooüftänbig  ju  neutrolem  fohlenfaurem  331eiopt)b  gefättigt  ju  werben;  benn  bie 
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glüffigfett  ttjirb  bei  btejem  S3erfa^ren  öon  bem  mebergeft^lagenen  ©leiraet^ 
lacfmugrötenb  abgejogen,  enthält  otfo  freie  (Sffigfäure,  itjorauö  fid)  bic 
gotgerung  ergibt,  ba^  in  feiiem  33ieiroei^meberfd)Iage  freies  Sleiojtjb  ober  ^lei* 
üi'ljb^tjbrat  nid)t  enti)atten  fein  fann.  33ei  ben  übrigen  ?Üf?et^oben  fann  freies 
5ßleioi:t)b  ober  331eio^t)bl)t)brot  oor^anben  fein,  meil  bte  Djvjbation  beS  33IeieS 
fdjneüer  jn  erfolgen  fd)eint,  als  bie  ©ättignng  mit  to^lenfäiire,  maS  fa  barauS 
^eroorge^t,  baB  baS  ©leioji^b  auf  ben  ‘^ßlatten  felbft  angetroffen  mirb. 

§olIänbifd)em,  .Klagenfurter  nnb  ®ampfloogen  ^  331eimeiB  fd)reibt  man 
größere  Dedfraft  ju,  aber  bie  letzteren  beiben  finb  o^ne  allen  2Biberfprud)  oiel 
meiner;  fo  ift  eS  and)  baS  englifd)e,  nad)  ber  l)oaänbifd)en  äBeife  auS  ißlaquet* 
blei  crjeugte  SSleiraeiB  wegen  ber  @üte  nnb  Steinzeit  beS  angemenbeten  SleieS. 
iöei  bem  Klagenfurter  331eimeiB  fommt  au^er  ber  fdjon  ermät)nten  befonberen 
®üte  beS  33iaad)er  331eieS  nod)  ber  günftige  Umftanb  ^inju,  ba^  bei  ber 
Klagenfurter  f^abrifation  febe  (Gelegenheit  jur  ißerunreinigung  beS  ißleimeiBeS 
burd)  hineinfallenbe  färbenbe  Körper,  wie  Sol)e,  ©taub  ufro.,  ooKftönbig  be* 
feitigt  ift. 

2Jian  fann  in  ben  'Dampfloogen  auS  jiemlid)  unreinem  331ei  fd)öne  Slei* 
meiBe  erzeugen  nnb  ein  KremfermeiB,  öon  melchem  unten -bie  9iebe  fein  wirb, 
baS  fid)  bem  auS  SSillad)er  ®lei  nad)  ber  Klagenfurter  ?Diethobe  bargefteHten 
SBleimeiB  an  bie  ©eite  ftellen  löBt.  ®aS  3)ampfloogen*S31eitt)eiB  ift  aber,  um 
eine  fold)e  Oualität  jn  erlangen,  juoor  nod)  einer  weiteren,  unten  näher  ju 
befd)reibenben  Steinigung  jn  unterwerfen.  UnterläBt  man  biefe  Steinigung,  fo 
bleibt  in  bemfelben  ftetS  feinoerteilte  Kohle  ober  StuB,  weld)eS  ihm  gewöhnlich 
jmar  nid)t  fd)abet,  aber  bie  mild)weiBe  garbe  inS  ^Bläuliche  nüanciert.  SHan 
erfennt  baher  ©ampfloogen » SleiweiB  baran,  baB  bei  feiner  Sluflöfung  in  oer* 
bünnter  ©alpeterfäure  nnb  filtrieren  ber  flüffigfeit  ftetS  StuB  auf  bem  filtcr 
jurüdbleibt. 

3)aS  S31eiweiB  aU  §anbelSprobuft  befteht  jwar  auS  ißerbinbungen 
oon  fonftanter  BufammenfeBung  —  S31eioft)bhhbrat  nnb  iöleicarbonat  — , 
jebod)  finb  biefe  33eftanbteile  barin  in  med)felnber  SJtenge  enthalten.  SJtulber 
fanb  bie  oon  ihm  unterfud)ten  ©orten  nad)  folgenben  ©chemaS  jufammen* 

tl^feljt:  ^ 

2  PbCOj  -l-Pb(OH)2  mit  86,27  331eto):t)b 

5  Pb  C Oj  +  2  Pb  (0  H)2  „  85,86  „ 

3  PbCOg -hPbfOH).,  „  85,45  „ 

4  PbCOg +  Pb(0H)2  „  85,00  „ 

Stad)  §od)ftetter  foü  bei  ber  531eiioeiBfabrifation  auf  bie  (Srjielung  beS 
S3robnftS  oon  ber  Bofowwenfe^ung 

2  PbCOg  -f  Pb(0H)2 

I  hingeorbeitet  werben,  weld)e  folgenbe  projentifd)e  Bufammenfe^ung  beflißt: 

I 
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33Ieioj:l)b  (PbO) .  86,32  '^|3roj. 

^o^lenfäure  (COj) . 11,36  „ 

SBaffer  (H^O)  .  .  . . •  2,32  „ 

100,00  ^xoi. 


®tefe  Serbtnbung,  ba§  jtretbafif^e  33Ieicarbonat,  jeid)net  fid)  babitvdi  au^, 
bo§  [ie  üollfommen  amor|>!^  ift  unb  ba^er  bie  größte  ®edfraft  befigt. 

®{e  Unterfuc^ungen  unb  ^nal^fen  beö  33(ehuei^eg  ^aben  ujeniger  große 
Untetfd)tebe  tu  feiner  3ufaittmenfe^ung  ergeben,  al8  man  bei  einer  auf  fo  »er* 
fdjiebene  2öeife  erzeugten  2Bare  ermarten  foHte,  ^olgenbe  Sleimei^e  finb  oon 
$o^ft etter  unterfud)t  morben: 

M.  9}lagbeburger  nac^  ber  franjöfifc^en  9}iett)obe  bargeftedteö  ^teiroeiß. 

Mh.  Sleiraei§  ber  vorigen  3lrt,  oon  ft  etter  im  Meinen  bereitet. 

H.  ^oHänbifc^eg  Steiroeiß. 

E.  (f£ngliftßeg  33teimeiß. 

Kr.  .^remfermeiß. 


®ie  3lnalßfe  •  biefer  33Ieiraeißf orten  ergab  fotgenbe  3ufammenfel^ung 


berfelben : 

M. 

Mh. 

H. 

E. 

Kr. 

33Ieiojl)b  PbO  .  . 

.  .  85,87 

86,20 

86,59 

86,16 

86,55 

SBafferHaO  .  . 

.  .  2,31 

2,44 

2,01 

1,93 

2,21 

^o^Ienföure  COg  .  , 

.  .  11,77 

11,45 

11,71 

11,91 

11,27 

99,95 

100,09 

100,31 

100,00 

100,03 

jDie  9?efultate  ber  ^nalßfe  f^einen  obige  33orauöfel5ungen  ni^t  ju  be* 
[tätigen,  baß  ba8  franjöfif^e  33leiroeiß  meniger  33teioj;i)b  enthalte,  unb  eg  ift 
bal)er  ma^rf^einUd),  baß  bie  nad)  franjöfifd)er  SDtet^obe  arbeitenben  ^abrifen 
in  leister  3cd  fd)on  früher  angebenteten  3Beg  üerfolgen,  ober  einen  anbcren 
ä^ntidjen  aufgefnnben  tjaben,  um  bag  franjöfifd)e  S3teimeiß  bem  l^oKänbifdjen 
ä^nUd)  ju  mad)en.  ®er  Unterfd)ieb  in  ber  ‘IDedfraft  ber  33teimeißforten  t)at 
ma^rfdieinlid)  feine  Urfa^e  nur  in  ber  33erfd)ieben§eit  ber  ®id)te  nnb  ^leitbar* 
feit  ber  einzelnen  ©orten,  fo  baß  beim  Slnftricß  oon  ber  einen  ©orte  jmeimat 
angeftricßen  merben  muß,  elje  bie  ^läcße  gteid)  gebedt  mirb,  mie  bei  einer 
anberen.  3lber  ber  3lnftricß  ber  meniger  bedenben  ©orte  erforbert  bem  (Se- 
mid)te  nacß  and)  nur  bie  Raffte,  ober  bie  Sage  beg  SRateriafg  ift  megen  ber 
größeren  Steilbarfeit  beg  Sleimeißeg  bann  aucß  nur  l^alb  fo  bid  unb  fjalb  fo 
fd)mer.  3;n  ber  ^Eat  ift  ein  ©tüd  Äremfermeiß,  aug  33teimeiß  nad)  ber  Ätagen* 
furter  SJtet^obe  bargeftellt,  öief  fcßmerer  alg  ein  gteicß  großeg  ©tüd  ^(eimeiß, 
bag  nad)  franjöfifd)er  äRet^obe  gemonnen  mürbe. 


58erjc^tebene  ^etfatiren  ber  ^BleiwciBfabrifatiori. 
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5.  35erf(f)iebene  ißerfaljren  ber  33Ieiti3 ei^fabrifation. 

A.  (gg  finb  üielf ad)  53erfud)e  imternomnien  irorben,  um  ba§  iöIeid)Iortb 
in  33Icin)et^  überjufii^ren. 

^fJad)  bem  Sßerfa^ren  toon  äJiitlner  mirb  fein  gema{)(enc8  58(eioi-^b  mit 
^Ifaiid^toriben  bel)anbelt,  mobei  eine  mei^e,  flodige  SJiaffe,  befte^enb  au§  bafifdjem 
S^lorblei  unb  58teioyi)b^^brat,  nebft  einer  bem  (gl)torb{ei  äquivalenten  9)ienge 
W^alfati,  entfte^t.  Qn  biefeö  ®emifd)  mirb  fo  lange  ein  (ebl)aftcr  Äoljlem 
fäureftrom  eingeleitet,  biö  baöfelbe  aufl)ört,  allalifd)  ju  reagieren  unb  ein 
bafifd)eS  iÖleicarbonat  erzeugt  ift.  jDaö  befte  9Jiifd)ung8ver^ättni!§  ift  10  Sie. 
33leioi’t)b,  1  Sl.  (g^lornatrium  unb  30  bis  40  Sie.  SBaffer.  Ser  53organg 
lä^t  fid)  in  jmei  ^^afen  ^erteilen,  inbem  man  in  einem  Sel^älter  bie  23e^anblung 
von  ißleioi'l)b  mit  (gl)tornatrium,  in  bem  anberen  bie  Ummanblung  beS  ba|ifd)en 
ii3teid)tovibS  in  bafif^eS  33teicarbonat  vornimmt.  ©)3äter  mürbe  von  dliiltner 
baS  'ä}iifd)ungSverl)ättniS  von  4  Sin.  33teio);qb,  1  St.  S^lornatrinm  nnb  16  Sin. 
'Koffer  vorgefd)lagen.  SaS  ©einifd)  mirb  energifd)  unb  ol)ne  Unterbred)ung 
etma  brei  ©tunben  lang  bnrd^gearbeitet;  ein  ©tili [taub  beS  9iü^rmerleS  mürbe 
eine  fold)e  33erbidnng  ber  SJiaffe  veranlaffen,  ba^  baSfetbe  beim  SBieberbeginn 
ber  Arbeit  feine  Sienfte  verfagen  mürbe.  S)aS  (Semifd)  mirb  allmäl)lid)  bünn* 
flüffiger  unb  mirb  nod)  IV2  t>iö  2  ©tunben  bur^gearbeitet.  Sie  ©ättigung 
mit  Äo^lenfäure  barf  nid)t  meiter,  als  bis  jn  einem  gemiffen  ^:i3unlte  getrieben 
merben,  ben  man  baran  erfennt,  bafj  eine  entnommene  ^robe,  in  ein  “iprobier^ 
gloS  gefd)üttet,  beffen  2öänbe  in  g'orm  einer  bünnen  ©d)id)t  bebeden  lä^t, 
mäl)renb  ber  9^eft  fid]  in  biden,  großen  gloden  langfom  ju  33oben  fenft.  '-ffienn 
ju  viel  ^o^tenfäure  eingeleitet  morben  ift,  fo  erfolgt  baS  ?lbfe|en  beS  33lei* 
meines  mel}r  ober  minber  rafd),  inbem  baSfelbe  eine  förnige,  friftallinifd)e  Se* 
fd)affen^eit  angenommen  l)at.  Sine  meitere  ?lbänberung  beS  33erfol)renS  be)tet)t 
barin,  bo§  man  baS  bafifd)e  Äfatj  in  einen  mit  33tei  anSgetegten  33ottid) 
bringt,  ^^natron  t)injnfügt  nnb  fo  lange  ^o'^lcnfäure  einleitet,  bis  baS  ®emif^ 
eben  eine  f^mad)faure  9iealtion  angenommen  ^t. 

Sour  ment  in  vermenbet  ebenfatlS  ein  bafifd)cS  5öleid)lorib,  inbem  er 
burd)  in  SBaffer  fuSpenbierteS,  auS  33leigtätte  unb  Äod)falj  ^ergeftettteS  ^ro* 
bnft  ^ot)tenfäure  leitet,  mobei  ein  9^ieberfd)tog  von  33leimeiB  unb  neutralem 
Sl)torblei  entfielt.  Sie  glüffigfeit  mirb  bann  famt  bem  ^^iieberfdilage  mit 
©d]tämmfreibe  bis  jur  völligen  ßetfe^nng  von  S^torblei  gefod)t. 

'Diad)  bem  iBerfal)ren  von  ‘Sßattifon  benu^t  man  jnr  Umfel^ung  von 
Sl)lorblei  bo)3pettfol)tenfaure  Ddiagnefia.  ItS  9fiol)material  für  bie  ^erfteüung 
biefeS  tel^tcren  mirb  Sotomit  (gjiagnefiumcatciumcarbonat)  vermenbet,  inbem 
man  eS  als  grobeS  ^ulver  einer  fd)mad)en  9?otgtut  nntermirft,  mobei  ein  ®e* 
mifd)  von  SJiagnefia  unb  Salcinmcnrbonat  entftet)t.  SaS  ‘'|>vobutt  mirb  in 
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Sßaffer  aufgef^lämmt  unb  mit  ^o^Ienfäure  unter  ®rucE  gefättigt,  iroburd)  in 
äBaffer  löglic^eö  ?[Ragnefinmbicarbonat  entfte^t;  bie  Höfling  jeigt  ein  fpejififdjeg 
©emi^t  non  1;028  unb  enthält  2,3  ‘■}5roj.  ?!}Jagnei'ia.  ®er  Sö[ung  non 
©^torblei  gibt  man  eine  3)i^te  non  1,008  (1  Sn.  (Sl)torbIei  auf  126  STie. 
2Baffer).  ®a6  S3ermifc^en  öon  S^Iorblei  unb  9Jiagnefiumcarbonat  gefd)iet)t  fo 
rafc^  rate  mögtid)  unb  jmar  auf  bie  Sßeife,  ba^  ftetö  eine  fteine  SOienge  bed 
letzteren  ©aljeö  im  Überf^u^  nor^anben  ift.  2)er  5)^ieberfd)^ag,  beftet)enb  au« 
33(eimei^  mit  etma«  bafif^em  331eid)lorib,  mirb  getrodnet  unb  bel)uf«  (Sntfernung 
be«  (elfteren  mit  etwa«  5lljnatron  jufammengerieben;  nad)  einigen  SEagen  mcifd)t 
man  ba«  entftanbene  St)lornatrium  mit  Sßaffer  au«. 

ß.  Unter  bem  9?amen  'ißattifon«  331eimei^  fommen  im  ^anbel  ner» 
fc^iebene  Sleiwei^forten  nor,  bie  in  ^emifd)er  33ejiet)ung  mit  bem  gemöt)ntid^en 
©leimei^  nit^t  ibentif^  finb,  fonbern  au«  33Ieio^-V)c^Iorib,  PbCla,  PbO, 
beftel)en.  jDiefe«  33teitnei^  lä^t  fid)  in  nie!  billigerer  Sßeife  ^erfteClen,  al«  ba« 
eigentli^e,  meil  al«  3lu«gang«material  nid)t  ba«  foftf^)ietige  58lei,  fonbern  ber 
mo^lfeile  33leiglanj,  PbS,  bient.  ®er  gemat)lene  Sleiglanj  mirb  in  ge= 
ft^toffenen  bleiernen  ©efä^en  mit  [tarier  ©al^fäure  gelobt,  raobei  fid)  ®d)mefeP 
mafferftoff  entmidelt,  ben  man  jn  ©djmefelbioy^b  ncrbrenneu  unb  auf  ©^mefeP 
fäure  »erarbeiten  fann,  mäljrenb  au«  ber  l)ei^en  33teid)loriblöfung  ba«  ©alj 
nad)  bem  (Srfalten  ^eran«friftallifiert.  ®ie  Äriftattmaffe  mirb  in  ^örbe  ge* 
bracht,  abtroftfen  gelaffen  unb  mit  faltem  SSaffer  gemafdjen.  ©a«  gereinigte 
(5:^lorblei  mirb  nun  mit  einer  gefüttigten  Söfung  »on  ^atfl)i)brat  (^allraaffer) 
bel)anbelt  unb  jtnar  berart,  ba^  auf  1  €q.*®em.  be«  le^teren  2  €q.* 
@em.  öon  33leid)torib  »orl)anben  finb.  ($in  tabellofe«  2öei§  entftcl)t  nur 
bann,  menn  bie  ^u«fällnng  be«  Sleioyqc^torib«  fe^r  rafd)  erfolgt;  um 
bie«  ju  erreid)en,  l)at  ‘^attifon  bie  ©inrid)tung  getroffen,  ba^  bie  beiben 
f?öfungen  an«  9tö^ren  au«ftrömen,  mel^e  an  ber  ©eite  enge,  unter  45  ©rab 
geneigte  (äinfc^nitte  befiljen,  fo  ba^  fid)  bie  glUffigleiten  in  einer  blinnen 
©c^ic^t  begegnen,  an  melier  bie  ^u«fd)eibung  ber  ^arbe  momentan  ftattfinbet. 
jDie  ißlei^loriblöfung  mu§  ferner  ftet«  im  Überfd)u^  t)orl)anben  fein.  ^Pet 
S^ieberfc^lag  mirb  abfiljen  gelaffen,  mäl)renb  au«  ber  f^lUffigfeit  ba«  barin  neben 
©alciumd)torib  entl)altene  Sleic^lorib  burc^  ?ln«fnt(ung  mit  Äalfmaffer  in  gorm 
»on  33leioj;qb^^brat  mieber  gemonnen  merben  fann. 

9^at^  'ißercq  mirb  ißletglanj  mit  ©aljfäure  jufammengerieben  unb  30 
bi«  40  ©tunben  ftel)en  gelaffen,  mobet  33leid)lorib  entfielt,  mel^e«  burd)  ben 
©d)lämmf)roje^  »on  bem  ungelöften  ©eftein  getrennt  unb  fo  lange  mit  faltem 
Söaffei  gemafd)en  mirb,  bi«  eine  fProbe  feine  (Sifenreaftion  meljr  jeigt.  3!)a« 
©f)lorblei  mirb  bann  in  f)ei^em  SBaffer  gelöft  unb  mie  oben  mit  Äalflöfnng 
be^onbelt. 

Über  bie  35erarbeitung  non  33teier3en  »gl.  and)  unter  E.  ; 
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C.  ©etüiff ermaßen  ein  ß'i^ifc^enprobiift  jwifdjen  bem  eigentlidjen  23(emici^ 
unb  bem  ‘ißattifonfc^en  2Bei^  [teUt  bte  33Ieifarbe  Don  ©aneün  (3). 

5f?r.  98  341)  bor.  %[^  ^uSganggmaterial  bient  baS  33ieitt)loiib  (PbClg), 
melc^eg  bnrd)  SJiagnefia  ober  beffen  ^^brat  jnnäd^ft  in  ba8  33{eio5^d]torib, 
PbO.PbCla  bjm.  Pb(OH)2.PbCl2  übergefü^rt  mirb.  ®ieje  ^nmenbnng  üon 
iJKagnefia  jnr  ißitbung  bafijc^er  Sleifatje  ift  nen.  ift  hierbei  ot)ne  (Sin* 
flu§,  ob  bie  iKenge  ber  anjumenbenben  SD^agnefia  me^r  ober  raeniger  ald  bie 
^älfte  bed  tqnioalentd  beö  33leicf)torib8  beträgt.  Qn  metd)en  ÜKengen  and) 
immer  bie  genannten  Körper  jnr  9?eaftion  gebrad)t  merben,  [tctö  bilbet  fid)  baS* 
jelbe  (gnbprobnft,  PbO.PbCl2  bjm.  Pb  (0  H)2 .  Pb  CI2.  Äommt  nämtid)  ein 
Überfd)n^  üon  9)iagne[ia  jur  53ermenbung,  b.  mel)r  al8  bie  §älfte  beg 
^qnioatentS  be8  iöleic^loribd ,  fo  bleibt  bie  überfd)üffige  9)iagnefia  unoeränbert 
jnrücf.  33eti-ägt  anbererfeitd  bie  SJlenge  be8  33leifaIjeS  mel)r  atS  ba«  ©oppette 
be§  tquioaientS  ber  ÜJlagnefia,  fo  bleibt  ba8  überfd)üf[ige  ^leifalj  nnangegriffen. 
3nr  iilugfü^rnng  mirb  1  9)iol.  i8Ieid)Iorib  mit  V2  9JioI.  3)lagne[ia  bjm.  beffen 
^pbrat  innig  nermifd)t  unb  biefeg  ©emifc^  mit  fo  oiel  2Ba[fer  angerüf)rt,  ba^ 
fid)  ein  Srei  bitbet;  bei  weiterem  öon  äßaffer  tritt  folgenbe  fRealtion  ein : 
2PbCl2  +  MgO  =  PbO.PbCl2  +  MgCl2  bjra.  2  Pb CI2  +  Mg (0 H)2 
=  Pb  (0  H)2  .  Pb  CI2  +  Mg  CI2.  33teid)torib  fann  auc^  aug  iöteioitriot  er- 
Ratten  werben,  inbem  man  biefeg  in  geputüertem  mit  ^tciopqb,  PbO, 

unb  einem  ^tfatid)torib  mifd)t  unb  biefeg  ©emenge  bann  mit  Sßaffer  jn  einem 
tßvei  anrü^rt.  3)ie  Umfeljung  nertäuft  t)ievbei  in  jwei  'i|3t)afen:  Buerft 
reagiert  bag  33teiopl)b  auf  bag  ^Itfaüfatj  wie  folgt:  2  PbO  -)-  2  NaCl  -f-  H2O 
=  PbO.PbClg  +  2  Na  OH.  ®ag  t)ierbei  entfte^enbe  2tlfati^t)brat  wirft  nun 
weiter  auf  bag  fd)Wefetfaure  33teiopt)b  ein  nad)  fotgenber  ®teid)ung:  2PbS04 
+  2NaOH  +  2NaCl  =  PbO.PbCli  +  2Na2S04  +  H2O.  3)ie ©efamt- 
reaftion  täjft  fid)  bnrd)  fotgenbe  ®teid)ung  augbrüden:  2  PbSO^ -f  2  PbO 
+  4  Na  CI  =  2  (PbO  .  PbCIs)  +  2  Na2S04.  ®iefeg  fo  erhaltene  33teio3ct)b, 
PbO.PbCl2  b^,w.  Pb  (0  H)2  .  Pb  CI2 ,  Wetdjeg  unter  bem  iJhmen  ^attifong 
S3teiwei§  befannt,  aber  nad)  anberer  SJict^obe  bargeftettt  ift  (fietje  B.),  bient  nun 
atg  ^Jtugganggmateriat  j^nr  §erftettung  beg  23teiwei^erfa^eg,  wobei  in  fotgenber 
SBeife  t)erfat)ren  wirb :  SSteiopq^torib,  PbO  .  PbCl2,  ober  beffen  §pbvat,Pb(0  H)2 
.PbCl2,  wie  eg  na^  obigem  ermatten  wirb,  wirb  mit  5ttfaticavbonat  ober 
Sicarbonat,  ober  einem  ©emenge  beiber  in  fotd)en  9}iengen  rermifdjt,  ba^  bag 
Karbonat  bjw.  iöicarbonat  ^ur  oöttigen  Umfeljung  mit  bem  33teic^torib  nid)t 
augreic^t,  unb  bag  ©emifd)  fobann  mit  Saffer  ju  einem  biinnen  S3rei  an* 
gerührt.  (£g  bitbet  fid)  t)ierbei  neben  bem  tögtic^en  5ttfatifatj  eine  nntögtid)e 
3>erbinbung  non  SSteiopq^torib  mit  33teiopi)carbonat,  bie  man  atg  33teio^-pd)tor* 
Carbonat  bejeid)nen  fönnte.  ®en  ißorgang  ber  Umfeljung  mögen,  wenn  man 
non  bem  ^pbratifc^en  £)pl)d)torib  angget)t,  fotgenbe  ®teid)ungen  neranf^autid)en: 
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1.  3Pb(0H).CH-Na2C03  =  PbCOH)^ . PbCOs .Pb(OH) . CI  +  2NaCl, 

2.  2Pb(0H).Cl  +  NaHC03  =  PbCOg  .Pb(OH) .  CI  +  NaCl  +  HgO, 

3.  4Pb(0H).Cl  +  Na2C03 -f  NaHCOg 

=  Pb(0H)2.PbC03.Pb(0H)Cl.PbC03  +  3NaCl  +  H2  0. 

9?ad)  einiger  ^eit,  tvenn  ba8  neugebilbete  “iprobuft  fid)  objufe^en  beginnt, 
tüoran  man  baö  (gnbe  ber  Umjeijnng  erfennt,  mirb  eö  abfUtriert,  gut  au8= 
geinafdjen,  um  baS  5llfalifalj  ju  entfernen,  unb  getrodnet;  eS  bitbet  ein  lodere«, 
fd)neen)ei^e«  ^utnef,  bo«  entfprec^enb  ben  angemenbeten  3tu«gang«ftoffen  —  ob 
0jQd)torib  ober  beffen  ^Qbrat,  ob  (Karbonat  ober  iöicarbonat  bjm.  ©emenge 
beiber  —  at«  S3teioi'^d)torcarbonat  oon  mec^fetnber  3uffittiwenfe^ung  auf* 
jufaffen  ift  unb  ben  fertigen  SSteiraei^erfaij  repräfrntiert.  2Jie^rere  2:atfad}en 
fprec^en  bafür,  ba^  biefe«  33teioil)d)torcarbonat  eine  d)emifc^e  ißerbinbung  unb 
nid}t  etma  ein  med)anifd)e«  Oemenge  non  33teio5^d)torib  mit  33Ieicarbonat  ift. 
3)ie  33erbinbung  ift  nämlid)  in  2Baffer  fo  gut  mie  unlöglid),  and]  bann,  wenn 
fie  mit  überfd)üffigem  äöaffer  bigeriert  mirb,  au«  einem  ®emifd)e  t)ingegen 
mürbe  fid)  ba«  Dj^torib  jnm  größten  Steile  mit  SBaffer  au«jie^en  taffen, 
f^erner  jeigt  Di't)d)torcarbonat  gteic^e  mertootte  @igenfd)aften  mie  33teiraei§, 
bie  biefe«  ju  einer  fo  mid)tigen  ^nftridifarbe  matten;  ein  bto^e«  ©emifd)  non 
D}:i)d)torib  unb  Sarbonat  ^eigt  bei  meitem  nid)t  bie  ©edtraft  unb  bie  9ieint)eit 
ber  garbe  mie  33teimei^  ober  ber  nortiegenbe  33teimei^erfa§.  3)iefer  ift  bejüg= 
tid)  ber  0treid)fä^ig!eit  unb  be«  ^Dedoermögen«  bem  Steimei^  ootlfommen 
gteid)mertig  unb  befi^t,  abgefe^en  oon  feiner  biCtigeren  §erftenung«meife,  nod) 
ben  S3orjug,  ba^  feine  33ereitung«meife  für  ben  ^trbeiter  meniger  gefunbt)eit«fd)äbti^ 
ift,  at«  bie«  bei  ben  2)tett)oben  ber  S3teimei|fabrifation  ber  gatt  ift;  33teid)torib 
unb  23temitrtot  bitben  nämtid),  im  ©egenfa^  ju  ^teigtötte  unb  33tei3uder, 
retatio  ungiftige  ©ubftanjen.  3)ie  ©eminnung  bc«  33teimei^erfa(je«  auf  naffem 
2Bege  fiat  au«  bemfetben  ©runbe  einen  großen  SJorjug  oor  ben  bi«t)erigen  ®ar' 
ftetIung«oerfat)ren  oon  ißteimei^,  unb  befonber«  oor  bem  t)ot(änbifd)en,  bei  metd]em 
ba«  5tu«nef)men  be«  fertigen  23teimei^e«  unb  ba«  ^Ibtrennen  oon  bem  nod) 
unjerfe^ten  iötei  bie  ®efunbi)eit  gefä^rbenbe  Dperationen  bitben.  ‘i)3attifon« 
33teimeij5,  metd)e«  ebenfaü«  auf  naffem  Sege,  aber  in  umftänbtid)erer  Seife 
gemonnen  mirb,  bedt  jmar  at«  garbe  fe^r  gut,  t)at  aber  ftet«  einen  bräuntid)en 
©d)ein. 

D.  ®ie  3bee,  ba«  at«  S^ebenprobuft  in  einigen  S^nbuftriejmeigen  ent- 
fte^enbe  ißteifutfat  auf  ißteimei^  ju  »erarbeiten,  tiegt  mehreren  ®arftettung«* 
»erfahren  jugrunbe.  ^tlgemeinere  Stnmenbung  t)at  jebod)  biefe  9Jietf)obe  nid)t 
jn  erlangen  oermod)t,  obmo^t  e«  nic^t  au«gefc^toffen  ift,  ba^  fie  einer  35er* 
befferung  fa^ig  fei. 

9^ad)  'i)3at)en  mirb  ba«  in  ben  ^attunbrudereien  at«  i)?eben)3robuft  er^attene 
Steifutfat  mit  3tmmoniumcarbonat  ober  iRatriumcarbonat  be^anbett,  mobei 
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S3Iemei^  neben  ^tnmoniunt*  bjn).  'Oiatrtumjulfot  entfielt.  ©leitüei^  luivb 
t)on  ben  letzteren  burc^  2öafct)en  befreit,  bann  mit  etmaö  53teieffig  (bafifd)em 
!öleiacetat)  jufammengerieben  unb  in  jtrocEenformen  gepreßt. 

2)urc^  Äoc^en  toon  39Ieifutfat  mit  ©oba  unb  (Sinleiten  non  ^o^lenfäure 
fann  nad)  ‘ipuiffant  ein  33Ieimei^  t)ergefteKt  merben,  bad  febod)  in  feiner  ßu* 
fammenfe|ung  jiemüd)  meit  öon  bem  eigenttid)en  bafifc^en  23Ieicarbonat  ab* 
meid)t. 

®ie  9Jiett)obe  non  iöronner  (®.  9^.'^.  9^r.  52  562)  grünbet  fid)  1.  auf 
bie  (Sigenfd}aft  bed  normalen  Sleifulfatd,  burd]  (Srmärmen  mit  einer  gemiffen 
SJienge  9Jatronlauge  fic^  fe^r  leicht  ju  jerfe^en,  menn  man  biefe  9}?enge  fo 
möt)tt,  bo|  ni^t  93Ieit)t)bro^'bb,  fonbern  ein  bafifd]ed  ©utfat  entfielt,  nnb  2.  auf 
bie  (Sigenfc^aft  ber  fo  erzeugten  bafifd)en  ©ulfate,  burc^  33et)anbluug  mit 
9Jatriumcarbonat  teid)t  in  bafifdje  (Karbonate  überjuge'^en.  2Bä^It  man  bie 
9}ienge  ^Natronlauge  fo,  ba^  entmeber  bie  53erbinbung  2PbS04,  Pb(HO)2  ober 
bie  33erbinbung  3PbS04,  Pb(HO)2  gebilbet  mirb,  fo  taffen  fid]  biefe  S5er* 
binbungen  burd)  Srmärmen  mit  angemeffenen  9)iengen  9Natriumcarbonatd  un* 
mittelbar  in  93teimei^  2PbC03,  Pb  (H  0)2  bjm.  SPbCOg,  Pb  (H  0)2  Oer* 
manbetn,  9Nebenprobuft  ift  9Natriumfutfat.  S3on  frift^  gefälltem  (ni^t  ge* 
trodnetem)  unb  burd)  SBafdjeu  gereinigtem  33Ieifutfat  roerben  im  erften  f^atte 
3  9}Not.  mit  2  9)iot.  9Normatnatrontauge  erioärmt,  mobei  fid)  fe^r  teit^t  bad 
bafifd)e  ©utfat  2PbS04,  Pb  (H  0)2  bitbet  uad)  ber  ©teic^ung: 

3PbS04-f2NaH0  =  2PbS04,  Pb(HO)2  +  Na2S04. 

3m  jmeiten  f^aCte  aber  fe^en  fid)  4  9)Not.  ©teifutfat  mit  2  9}Not.  DNormat* 
natronlauge  um  nad)  ber  ®teid)ung:  4  PbS04 -f- 2  NaHO  =  3  PbS04, 
Pb(HO)2  +  Na2S04.  !Die  Ummanbtung  erfotgt  fd)on  bei  einer  Temperatur 
üon  70^0,  unb  ed  entftet)t  eine  etmad  aufgequottene,  grobputoerige  9DNaffe,  bie 
fid)  ju  93ro(fen  jufammen^ubatlen  fud)t,  mad  man  burd)  fortmät)renbed  Um* 
rütjren  üert)inbern  fann.  T)ie  33eenbigung  ber  erfenut  man  am 

oöttigen  55erfd)roinben  ber  atfatifdjen  9Neattion  bed  ®emifd)ed.  T)ad  entftanbcne 
bafif(^e  ©utfat  fann,  obmof)t  ed  rein  weiß  ift,  atd  f^arbe  ni^t  oerioenbet  merben, 
meit  ed  feine  genügenbe  Tedfraft  befi^t.  T)urd)  Srraärmen  mit  einer  Söfuug 
oon  9iatriumcarbonat  gef)t  ed  aber  teid)t  in  Bteimei^  über: 

2PbS04,  Pb(H0)2  +  2Na2C03  =  2PbC03,  Pb(H0)2  +  2X02804, 

bjm. 

3PbS04,  Pb(H0)2  +  3Na2C03  =  3PbC03,  Pb(H0)2  +3X02804. 

Tie  über  bem  bafif^en  ©utfat  ftet)enbe  ©tauberfatjtöfung  braucht  man 
nid)t  abjujie^en;  man  fann  oietmet)r  fofort  bie  angemeffene  5DNenge  ©obatöfung 
tjinjufügen,  unb  fä+t  bann  fort  ju  ermärmen.  (Sd  empfie^tt  fii^  febo^,  etmad 
me+  ©oba  atd  bie  bered)nete  9Jienge  ju  nehmen,  meit  ein  fteiner  Überfdjuß 
baoon  bie  Umfe^ung  fe+'  erteid)tert.  (iÖNan  fann  aber  aut^  bad  Steifutfat 
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fofort  mit  einem  ©emifc^  üon  ^Natronlauge  unb  @oba  bet)anbeln.)  "Die  grob- 
^uloerige  33ejd)affent}eit  beö  9Nieberfd)Iage8  tierfdjrainbet  nad)  unb  nad)  unb  get)t 
in  eine  feinpulnerige  über,  mobei  [ic^  ba§  Sotumen  beöjelben  merfiid)  oerminbert. 
®ie  33eenbigung  ber  Umfeljung  erfennt  man  baran,  ba^  eine  ^erauggenommene 
unb  gut  gemafc^ene  fleine  ^^robe  in  oerbünnter  reiner  ©al^eterfänre  ober  in 
Sffigfäure  o^ne  Siüdftanb  lögüd}  ift.  ®ie  über  bem  9Nieberfd)lag  [te^enbe 
®Ianberfal3löfung  roirb  abgewogen,  bag  33Ieiraei^  gemafdjen,  gepreßt  unb  getrodnet. 

3)urd)  biefeg  S3erfa^ren,  mel^eg  für  bie  ©efunb^eit  ber  ^Irbeiter  Döüig 
unfd)äbli(^  ift,  roirb  eg  mögUd),  bag  in  ben  ^attunbrudereien  bei  ber  Bereitung 
ber  Siotbeije  (mordant  rouge)  alg  SNebenprobuft  abfoffenbe  Sleifuifat  mit 
@eroinn  in  gut  oerfäufl^eg  33Ieiroei^  umjuroanbeln.  9}Nan  fann  aber  natür* 
lid)  auc^  bag  ißieifulfat  aug  33Ieigifilte  ober  ang  ißieijuder  ober  aug  SSteinitrat 
tjerfteüen  unb  eg  bann  ebenfaQg  norteU^aft  auf  SSIeiroeif?  oerarbeiten. 

ßeitler  (3).  9Nr.  61  237)  beftimmt  bag  in  bem  jn  oerarbeitenben 
^robuft  enthaltene  33lei  unb  berechnet  bie  5DNenge  fohlenfaureg  9Natron,  roeldje 
nötig  ift,  um  S3teifulfat  iu  ueutraleg  fohlenfaureg  33lei  überjuführen,  roag  ba* 
bur(^  gefd)ieht,  ba^  mau  bie  auf  33leiroei§  3U  oerarbeitenbeu  SSleberbinbuugen 
—  feien  eg  ©ulfat  ober  fonftige  Sleioerbinbungen,  roie  ^bi= 

nitrat  ufro.  —  mit  ber  nötigen  5DNenge  fohlenfaurem  9Natron  (©oba)  längere 
3eit  auf  60  big  100®  C  erroärmt.  9Nach  biefer  Dgeratiou  finb  ade  23lets 
»erbinbungeu  iu  neutraleg  fohlenfaureg  33lei  übergegangen,  bag  man  fich  ab^ 
fe^en  lä^t,  roorauf  man  bie  überftehenbe  glüffigfeit,  bie  eine  roäfferige  ?öfung 
non  fd)roefelfaurent  9Natron  barftetlt,  abhebt.  3)ie  llmfe^ung  ber  23leroerbin* 
bungen,  beifpielgroeife  beg  f^roefelfauren  ^leieg  mit  ©oba,  erfolgt  nad)  folgenber 
®leid)ung:  PbSO^  -f-NaaCOg  =  PbCOg  -[-Na2S04.  ®a  bag  fo  erhaltene 
neutrale  fohlenfaure  33lei  roeber  in  feinen  (Sigenfd)aften,  no^  in  feiner  31^=* 
fammenfe^ung  bem  33leiroei^  [2  (PbCOg),  Pb(0H)2]  entff)rid)t,  fo  mu§  bag 
neutrale  fohlenfaure  33lei  iu  bafifdh  fohlenfaureg  Sölei  (53leiroei^)  übergeführt 
roerben,  roag  baburd)  gefd)ieht,  ba^  man  bagfelbe  mit  einer  geroiffen  SDNenge 
^Natronlauge  längere  3eit  fod)t,  ihm  bamit  einen  S:eil  feiner  Äohlenfäure  ent* 
3ieht  unb  eg  baburd)  in  bafifd)  fohlenfaureg  33lei  (^leiroei^)  umroanbelt.  Die 
9Neaftion  oerläuft  nach  Formel: 

3  PbCOg  +  2NaOH  =  2  PbCOg,  Pb(0H)2  +  Na2C03. 

SDNan  lä^t  bag  33leiroei§  fi^  abfeljen,  3ieht  bie  ©obalöfung  ab  ufro. 

E.  Die  theoretifch  eiufachfte  Darfteduuggmethobe  oon  S3teiroei^  ift  bie* 
jenige  aug  33leio3:t)bhhbrat  uub  ^ohleufäure.  3n  praftifcher 
rilltet  fich  SJNethobe  uach  bem  ©rftehunggpreig  beg  Steio3-t)bhi)bratg  uub 
ftellt  fid)  am  ’oorteilhaftefteu,  roenu  mau  bireft  bie  33leier3e  hier3U  oerroenben  fann. 

©)3ence  löft  für  biefen  3^^^^^  33leioj:t)b  ober  ^leifulfat  in  fauftifd)em 
3llfali  unb  fällt  bie  Söfung  mit  .^ohlenfäure,  inbem  er  jebeg  33leier3  anroenbet, 
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iüeld)e§  burrf)  9?öften  ober  fonftraie  in  33Ieioil)b  ober  SSleifuIfat  übergefiU)rt 
werben  fann.  @8  wirb  j.  33.  33Ietgtanj  bei  niebriger  $ige  geröftet  nnb  ba8 
erhaltene  Oemifd)  üon  3BIeioyQb  nnb  33ieifnlfat  oor  ber  33e^onbtung  mit 
fanftifd)eni  3IlfaU  juoor  mit  fo^tenfaurem  iJJatron  ober,  wenn  ber  SSieigtanj 
Änpfer*  ober  ^inioerbinbnngen  enthielt,  mit  3immonia!  ober  3lmmoniumcarbonat 
bigeriert,  nm  bie  ©c^wefelfänre  be§  33IeifnIfot8  nfw.  ^n  entfernen.  SDer  ge* 
waf^ene  S^üdftanb  wirb  atSbann  in  3t(jnatron  eingerüf)rt  nnb  bie  bIeioji)b* 
natvon^aÜige  güiffigteit  ftar  abfi^en  gelaffen,  um  bann  mit  Äo^Ienfäure  ge* 
fättigt  ju  werben,  ßuerft  wirb  ba8  SSleio^tjbnatron  burd)  bie  ^o^Ienfänre  in 
bem  ©inne  gerfe^t,  ba^  fid)  33Ieioj;t)bf)^brat  nnb  iJJatriumcarbonat  hüben;  in 
^weiter  Sinie  wirb  ba8  ^Sleioj^b^^brat  in  ba8  bafifdje  33Ieicarbonat,  baö  ®tei* 
wei^,  übergefü^rt. 

F.  Sn  neuerer  finb  eIettrod)emif ^e  ißrojeffe  für  bie  33leiwei§* 
fabrüation  ^erangejogen  worben. 

®a8  33erfot)ren  öon  33rown,  weld)e8  in  größerem  iOJapabe  pfattifdi 
jnr  3lu8füt)rung  gelangt  ift,  beftetjt  in  folgenbem.  2)ian  lä^t  eine  10«  Be 
ftarfe  iJtatronfalpeterlöfung  in  ein  @t)ftem  oon  ^o^jetlen  einflie^en,  bie  burd) 
poröfe  3)iapt)ragmen  getrennt  finb  nnb  Inoben  au8  33ieibtöden,  .^attjoben  au8 
Äupferbledjen  befil^en.  ®ie  in  ber  ^att)obenabteÜung  entftetjenbe  iJiatrontauge 
nnb  bie  in  ber  3tnobenabteüung  ^ergefteHte  33teinitratlöfung  werben  getrennt 
abgewogen  nnb  in  bem  erforberlidjen  33ert)ättni8  jufammengemift^t.  hierbei 
entftel)t  einerfeitö  33Ieio5^bt)^brat,  anbererfeit«  iyjatriumnitrat  (©otpeter).  ®a8 
33teio5t)b^t)brat  wirb  mit  iRatriumbicarbonat  ju  bafifdjem  iöleicarbonat  (33lei* 
wei^)  nnb  i)latront)^brat  taut  fotgenber  @teid]ung  umgefeljt: 

3Pb(OH)2  +  2NaHC03  =  Pb(0H)2,  2  PbCOg  +  2 NaOH  +  2  H2O. 

2)er  33orteU  ber  2)tett)obe  fott  barin  beftet)en,  bafe  ba8  bei  biefer  Umfeijnng 
entftet)enbe  iJ?atront)^brat  au8  bem  gteid)3eitig  gcbitbeten  33teiwei§  aüe  llnrcinig* 
feiten  entfernt.  ®urd)  (Sinbtafen  non  Äoljtenfänre  in  bie  00m  Steiweif^  gc* 
trennte  tl^natrontöfung  werben  biefe  Unreinigfeiten  gefältt,  wä^renb  bie  ent* 
fte^enbe  33icarbonattöfung  wieber  bem  33etriebe  jugefU^rt  wirb.  @8  fönnen  bei 
biefem  33erfat)ren  33Ieibtöde,  wie  fie  tion  ben  Jütten  fommen,  bireft  oerwenbet 
werben,  of)ne  umgefd)mo4en  werben  ju  müffcn.  ^Da8  33erfa^ren  würbe  in 
größerem  ^a^ftabe,  töglid)  250kg  33Ieiwei^,  au8geübt,  nnb  ergab  bei  geringen 
Soften  ein  ‘’Jßrobuft  oon  oiet  feinerer  33ef^affenf)eit,  bat)er  größerer  ®edfraft, 
al8  ba8  nad)  bem  ^otlönbifd)en  3Serfat)ren  ^ergeftetlte. 

gfJad)  bem®.  9t.*i]3.iRr.  54  542  oon  Steeder  ®ibbit8  wirb  fo  «erfafiren, 
ba^  man  eine  331eieteftrobe  ete!troti)tifd)  in  einem  an8  3Ufatinitrat  beftef)enben 
eie!troti)ten  auftöft,  wetd)er  Äo^tenbiojtjb  in  freiwerbenbem  ober  freiem  3n* 
ftanbe  entf)ätt,  wobei  bie  burd)  bie  (Sleftrott)fe  beftet)enbe  33tewerbinbung  in 
gönn  oon  bafifd)em  33teicarbonat  ober  reinem  33teiwei§  niebergefd)tagen  wirb. 
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weites  man  bann  fortnhnnit,  auöraafdjt  unb  tvocfnet.  ®a8  eteftvoI^tif(^e  iöab 
mirb  burc^  51uflbfung  non  je  225  g  ^^^atriumnitrat  unb  'Jluimontumnitrat  in 
4,5  lnüter  äBaffer  unb  barauffolgenbe  Sättigung  ber  fo  erl)altenen  Söfung  mit 
Äot)tenbiofl}b  ober  auö  Salpeterfäure  unb  9?atrium*  unb  5lmmoninmcarbonat 
^ergefteüt  unb  in  gro^e  Ijbljerne  Se^äiter  oon  etma  40  cm  iöreite,  50  cm 
Sänge  unb  60  bi^*  75  cm  !Jie[e  gebrad)t,  über  raeldje  SJietatlftangen  quergelegt 
merben,  an  benen  gro^e,  fladje  ©leiplatten  oon  etioa  40  cm  im  ©eoiert  unb 
2  big  3  cm  ®ide  Ijängen.  ®iefe  ißlatten  raerben  med^felmeife  mit  bem  po[itioen 
unb  negatioen  “ißol  einer  fräftigen  !Dqnamomafd)ine  (mie  folc^e  in  ber  ©aloano* 
plaftif  ©enoenbiing  finben)  oerbunben  unb  erhalten  fo  einen  beftänbigen  elef= 
trifdjen  Strom,  ber  alle  paar  Stunben  umgefeljrt  mirb,  bamit  er  auf  jämtlid]e 
''l'latten  gleid)mä|ig  eintoirft.  3mifd)en  biefen  in  berSbfung  befinblid^en '■glatten 
ift  ein  S'iütjrroerf  jum  ^lufrü^ren  ber  Sbfung  angeorbnet,  fo  ba^  bie  burd)  ben 
eleftrif^en  Strom  auggef(^iebenen  ®afe  fc^neü  mieber  pfammengebrad)t  merbeu 
fönnen,  um  bie  Söfung  beftänbig  ju  regenerieren;  ein  einfad]er,  nad)  oor-  unb 
rüdioärtg  bemegter  l^ölserner  Stod,  ber  gleid)jeitig  auc?^  bag  ©lei,  fomie  eg  fid) 
gebilbet  Ijat,  oon  ben  ißlatten  obfegt,  genügt  liierju.  ®ie  ißlatten  finb  im 
©obe  in  Slbftänben  oon  etma  25  mm  ooneinanber  angeorbnet.  2Bäl)renb  ber 
eleftrifdje  Strom  auf  biefelben  einmirft,  mirb  (burc^  eine  ©lagrö^re)  in  ben 
©oben  beg  ©e^älterg  ein  Strom  oon  ^oljlenbioppb  in  genügenber  SlRenge  eim 
geführt,  um  bag  ©lei^pbroppb,  fo  fi^nett  mie  bagfelbe  fid)  bilbet,  ju  fäKen. 
Sobalb  fi^  im  ©eljälter  ©leimei^  in  einer  Sd)ic^t  Oon  etma  25  cm  ^ö^e  an= 
gefammelt  l)at,  mirb  bagfelbe  Ijerauggenommen  unb  bie  f^lüffigfeit  abgeloffen, 
um  oon  neuem  oermenbet  ju  merbeu,  mä^renb  bag  ©leimei^  uoc^  jmei*  big 
breimaligem  '3Iugmafd)eu  unb  barauf  erfolgtem  Srodnen  für  ben  ©ebraud) 
fertig  ift.  'I)ie  Stärfe  beg  eleftrifd)en  Stromeg  mirb  fo  reguliert,  bo^  berfelbe 
mit  ungefähr  15  3lmp.  auf  900  qcm  ber  2lnobenoberfläd)e  einmirft.  ®er  ©rfalj 
beg  bei  ber  ©ilbuug  beg  ©leicarbonatl^pbratg  oerbraud)teu  .^ol)lenbiojpbg  gef^ie^t 
burd)  Zuleitung  oon  burd)  ©rennen  oon  .^olfftein  erzeugtem  ©afe.  ©eim  3)urd)=^ 
gonge  beg  eleftrifd)en  Stromeg  burd)  ben  aug  9^atrium=  unb  'ilmmoniumnitrat 
in  mäfferiger  Söfung  l)ergefteltten  unb  mit  ^obleubioppb  gefättigten  ©leftrolpten 
finb  bie  ou  ben  ©leieleftroben  ftottfiubenben  9?eaftionen  folgenbe :  ©ei  ber  3^^^' 
feljung  beg  ©leftrolptg  bilbet  fic^  an  ber  Slndbe  Stidftoffpentoppb,  Djon  unb 
Sauerftoff,  on  ber  Äatljobe  bagegen  SZatrium^pbrat,  3tmmoniaf  unb  2Baffer= 
ftoff.  Die  ©leianobe  mirb  burc^  bag  ftarfe,  ojpbierenb  mirfenbe  Stid'ftoff' 
peutoppb  (N2O5)  unb  Djon  angegriffen,  bag  Stidftoffpentoppb  aber  mirb  im 
2öaffer  jerfe^t,  um  Salpeterfäure  (HNOs)  ju  bilben.  2öäprenb  ber  ftatt* 
finbenben  hoppelten  bilben  fid^  Salpeterfäure  (HNO3)  unb  ©lei* 

bpbrojpb  (PbfOHJa).  Die  Salpeterfäure  oerbinbet  fid)  mit  bem  an  ber 
^at^obe  gebilbeten  freien  ?lmmonium=  unb  9Zatriuml)pbrat,  um  mieber  Slmmo» 
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niuin==  unb  S'Jatrtumnitrat  ju  bUben,  tuä^renb  baS  i8Iei^t)broj'l)b  nad)  S3ev* 
binbung  mit  bem  borljanbenen  freien  ^ol)Ienbiojci)b  gefällt  inirb,  um  bafifd]eö 
^ßleicarbonot,  2Pb0C02  f  Pb(OH)2,  ju  bilben.  jDer  @leftroll)t  wirb  alfo 
tro^  feiner  ^urd)  bie  (äleftrol'gfe  infolge  ber  ftottfinbenben  c^emifc^en 

9?eaftionen  wiebergewonnen,  unb  man  erleibet  nur  einen  S3erluft  an  ^o^len* 
bio^-t)b  unb  ffiaffer,  ber  aber  leidjt  erfe^t  werben  tann.  ißon  3eit  S« 
wirb  baö  33Ieiwei^  bann  au§  bem  33e^älter  ^erauSgenommen,  gewafd)en  unb 
getrodnet.  3)a8  33ab  ober  Slettrolijt  fann  ftärfer  ober  fd)Wäd)er  gemacht  werben, 
fe  nac^  ber  SJlenge  ber  ©alje,  bie  man  in  bem  Söfnnggwaffer  auflöft,  o^ne  ba^ 
baburc^  baS  (SnbergebniS  wefentlid)  geänbert  würbe.  3)ie  j£emf)eratur  beS 
(gleftrol^tö  beträgt  am  beften  16®  C. 

33on  25.  ©arbner  ift  folgenbe  (Sinri^tung  (3).9^.»‘Jß.9^r.  25  239  unb 
??r.  34  616)  getroffen  worben.  ®ie  Kammer  ift  mit  fenfterartigen  Öffnungen 
oerfelien,  um  ben  23erlauf  beg  ^rojeffeg  beoba^ten  ju  fönnen,  unb  befi^t 
©eftelCe  jur  2lufnal)me  oon  231ei,  bie  mit  3^nfbled)  befc^lagen  finb.  ®ie  231ei* 
platten  werben  mittels  3ittnftreifen  nntereinanber  unb  mit  bem  ©efteü  fo  üer* 
bunben,  ba^  eine  21rt  eleftrifd)er  23atterte  entftel)t;  bor  ber  Einbringung  an  ben 
©efteden  werben  bie  231eiplatten  mit  231eiacetat*  ober  331einitratlöfung  befeu^tet. 
‘Die  Kammer  wirb  mittels  biretten  EBafferbampfS  auf  50®  erwärmt  unb  in  bie= 
felbe  gleid)jeitig  (Sffigfäure  ober  ©alpeterfäure  im  bainpfförmigen  3uftanbe  ein* 
geleitet.  Die  Äammeratmofp^äre  mu^  ftetS  in  feinnebligem  3ufldnbe  erl)alten 
werben,  waS  burd)  fRegelnng  bon  EBafferbanipf*  unb  ©äureeinftrömung  erhielt 
wirb.  9^a^  E3erlauf  bon  48  ©tnnben  wirb  wäl)renb  2  ©tunben  Äofilenfäure 
eingeleitet,  bann  wieberum  4  ©tunben  baS  ©eniifc^  bon  EBaffer*  unb  ©äure* 
bämpfen,  nnb  fo  abwed)felnb  etwa  jwei  EBoc^en  l)inbur(^,  bis  ber  “^ßroje^  beenbet 
ift.  3nm  ©^lu^  wirb  baS  ESleiwei^  mittels  SBafferbampf  gewafd)en  unb  mit 
^ei^luft  getrodnet.  Die  E^egelung  ber  Demperatur,  beS  EBafferbampf*  unb 
©äurejufluffeS  erforbert  gro^e  prattifd)e  Übung,  bamit  feine  SDlonojpb*  ober 
©ubofpbberbinbungen  entfte!^en. 

Die  Kammer,  in  welcher  bie  Überführung  beS  ißleieS  in  E31eiwei§  ftatt* 
finbet,  ift  auS  3iegeln  gemauert  ober  anS  ©^iefer  ober  einem  anberen  geeigneten 
?S)iaterial  Ijergeftedt  nnb  mit  einer  |)ei3fchlange  ober  irgenb  einer  anberen  geeigneten 
^eijOorrid)tung  Oerfehen.  Der  E3oben  ber  Kammer  unb  bie  Innenfläche  ber 
Dede  berfelben  werben  mit  3inn  ober  irgenb  einer  onberen  in  bejug  auf  E31ei 
eleftronegatiuen  ©ubftanj  bef leibet,  weld)e  jebo^  fo  gewählt  fein  mu|,  ba^  fic 
ber  ©nwirfung  ber  bei  bem  ^roje^  jur  E3erweubung  fommenben  ©äuregafe 
unb  Dämpfe  ju  wiberftehen  oermog.  -ön  gleicher  EBeife  fönnen  au^  bie  ©eiten* 
wänbe  ber  Kammer  ganj  ober  teilweife  mit  3inn  ufw.  befleibet  fein.  Die 
einjelnen  Deile  ber  ober  fonftigeu  ESefleibung  ftehen  mit  bem  E31ei  in 

eleftrifd)  leitenber  E3erbinbung.  Durth  biefe  (ginrichtnng  wirb,  befonberS  wenn 
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auc^  bie  0eitemtiänbe  mit  ber  betreffenben  33efletbung  öerfe^en  merben,  eine 
äu^erft  fräftige  unb  gteic^mä^ig  ele!trifd)e  äBirfung  erjiett,  metc^e  bie  Über* 
fiUjrung  beS  metaüifdjen  iöleieö  in  iBIeimei^  raefenttid)  begilnftigt.  Statt  ber 
befdjriebenen  bollftänbigen  Stugfleibung  ber  iTammern  mit 
anberen  ju  Slei  eleftronegatiben  Stoff  fann  jur  (Srjietung  ber  eleftrifc^en  (£r* 
regung  auc^  folgenbe  ßinri^tung  getroffen  merben.  3n  ber  Kammer  merben 
in  oerfd^iebenen  §ö^entagen  @efä§e  mit  Sßaffer  ober  Sänrelöfungen  angebracht, 
unb  in  biefe  Stüde  üon  ®raf)l)it,  ^ofg  ober  anberen  ju  Slei  eleltronegatitien 
Stoffen  eingelegt  unb  mit  bem  in  Sleimei^  überjuführenben  33Iei  bnrd)  ‘^ßtatin*, 
3inn*  ober  anbere  geeignete  Seitunggbrähte  oerbunben.  (S§  entftehen  auf  biefe 
Seife  gemifferma^en  eine  ^njahl  galoanifcher  (Elemente  in  ber  Kammer,  mo* 
bur^  eine  äu^erft  energifd)e  eleftrif^e  (Srregnng  herborgerufen  mirb,  toeldje 
baS  S3lei  al8  pofitioen  ‘’fJol  für  bie  S'inmirfung  ber  jur  Überführung  bienenben 
®afe  unb  Kämpfe  ciu^erft  emf)fängUch  mad)t.  ®iefe  Saffer*  ober  Säure* 
behälter  fönnen  auch  gteid)  baju  bienen,  bie  unten  am  Soben  in  bie  Kammer 
eintretenben  ®afe  unb  !iDämpfe  in  ben  oberen  SleUen  ber  Kammer  genügenb 
feu^t  unb  fühl  ju  haften,  fo  ba^  ihre  Sirfungömeife  nngefd)mäd)t  in  allen 
Seilen  ber  Kammer  eine  gleid)mä^ige  bleibt.  S)ie  33ehälter  finb  hierj^u  in  bem 
^Ota^e  ber  ißerbunftung  beftänbig  mit  frifd]em  Saffer  ober  folcher  Säurelöfung 
ju  fpeifen,  raie  fie  jnr  Srjeugung  ber  bie  Silbung  beS  33lein3ei§  oeranlaffenben 
®afe  unb  Särnfife  benu^t  mirb.  33ei  einer  brüten  ^rt  unb  Seife  ber  3ln* 
orbnung  ber  ju  33lei  eleftronegatioen  Stoffe  erhält  baS  jur  S3erroenbung 
fommenbe  33tei  jmedmä^ig  bie  f^orm  bünner  glatten  ober  roftartiger  ©itter 
ober  einfo^er  fHahmen.  Qe  eine  beftimmte  3lnjahl  biefer  glatten  ufm,  mirb 
ju  einem  “iPafet  bereinigt,  unb  jmar  in  ber  Seife,  ba§  bie  nnterfte  ^ülatte  febeS 
'^afetö  auf,  einem  9?ahmen  au8  .^olj  ober  anberem  geeigneten  Slllaterial  ruht, 
meldjer  mit  ßfnn  ober  einer  anberen  ju  33tei  eleftronegatioen  Subftanj 
befleibet  ift,  unb  auf  biefe  nnterfte  33leiptatte,  fomie  jmifchen  alle  folgenben 
glatten  jmei  ober  mehr  aug  geeignetem  S!J?aterial  beftehenbe,  ebenfalls  mit  3iito 
befleibete  Stäbe  gelegt  merben,  fo  ba§  jmifchen  fämtlid)en  33leif)latten  ufm.  ein 
genügenb  freier  ßajifch^araum  für  ben  freien  S)ur(^tritt  ber  feuchten  ©afe  unb 
Sämpfe  oorhanben  ift  unb  febeö  'ipofet  fomit  eine  ^rt  33 oltafche  Säule  bilbet. 
3lnftatt  ber  mit  3wn  überzogenen  Stäbe  fönnen  auch  faf^h^  auö  ^ohle,  ©raphü 
ober  ähnlid)em  eleftronegatioen  QJJaterial  ohne  ßianbefleibung  benu^t  merben. 
Sfebeg  berart  zufammengefteUte  ^afet  fann  ungefähr  z'i^ei  biö  oier  S)n^enb 
53leiplatten  enthalten,  nnb  mit  biefen  ‘ißafeten  mirb  nun  bie  Kammer  in  irgenb 
einer  geeigneten  Seife  gefüllt,  ©ö  ift  febod)  zmedmä^ig,  eine  gemiffe  Einzahl 
ber  ^fßafete,  etma  oier,  fechß  ober  ai^t  berfelben,  mittels  eineö  9?ahmen8  immer 
zu  einem  größeren  33allen  z«  oereinigen,  um  auf  biefe  Seife  bag  f^üllen  unb 
Leeren  ber  Kammer  z«  erleichtern  unb  zu  befchleunigen.  S)iefe  leljterraähnten 
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Stammen  befte^en  auS  unb  finb  teiltüeife  ebenfalls  mit  ßinn  befleibet. 
SSefanntüc^  ^abeti  bte  jur  S3(eiit)et^fabi-iJatton  benupten  Sleiplatten  nur  eine 
©tärfe  üon  1  biö  5  mm,  fo  bop  btefelben  immer  mieber  ein9ejd)moijen  merben 
müffen,  fobalb  ein  einmoUger  23(eimeipbejug  öon  benfetben  abgeflopft  movben  ift. 
®iefe8  häufige  einfdjmetjen  nernrfactjt  natürli^  Soften  unb  ßeitberluft,  unb 
e8  füllen  beö^olb  im  norliegenben  f^olle  ‘glatten,  Oitter  ober  9?a§men  üon  20  big 
25  mm  ^Dicfe  jur  ^Inmenbung  fommen.  @8  mirb  ^ierburd)  ber  S3orteil  erreid)t, 
bap  bie  f|3latten  ufm.  nad)  bem  ^Ibllopfen  beg  33leiroei^eg  o^ne  meitereg  nod) 
mehrere  ^OZale  jur  gabrifation  üon  23leiroeip  benupt  merben  fönnen  unb  erft 
nad)  mieber^olter  33enupung  ein  (Sinfd)meljen  erforberlid)  mirb. 

6.  ^nmenbiing  unb  fprUfnng  beg  SSleiraeipeg. 

5)ng  23Ieimei^  mirb  fomo^l  alg  2Baffer*  mie  and)  alg  Ölfarbe  an= 
gemenbet.  2llg  Ölfarbe  übertrifft  eg  alle  anberen  meinen  menn  eg  rein 

ift.  (Sg  fann  alg  Ölfarbe  mit  Seinöl,  3J?of)nöl,  flJupöl,  fetten  Sadfirniffen  üer* 
[trieben  merben.  ®ie  ^Inftrit^e  finb  mild)roei§,  menn  ber  gii^nig  ober  bag  Öl 
nid)t  gefärbt  ift.  3n  bunfeln  fRänmen  mit  Öl  t)erftrid)en,  mirb  eg  oft  ^intcr^er 
gelb;  biefeg  fommt  feboc^  nid)t  oom  Sleimeip,  fonbern  bom  Öl;  auc^  bleid)en 
fol^e  gelbgemorbenen  Inftric^e  mieber  aug,  menn  gelegentlid)  bag  Si^t  mieber 
einmirfen  fann.  ®ie  Sleimei^anftri^e,  jn  meld)en  reine  Suft  unb  bag  bolle 
^iageg*  ober  ©onnenli^t  ßulritt  ^at,  ^Iten  fic^  fe^r  gut  unb  bleiben  blenbenb 
mei^.  3n  bunfeln  fKänmen  ift  bag  ßinfmeip  oorjujie^en,  ba  eg  mit  Öl  meniger 
leid)t  gelb  unb  auc^  nid)t  bon  fd)mefetmafferftofff)altigen  5lugbünftungen  unb 
®afen  gebräunt  mirb. 

Dag  ^nreiben  bon  33tetmei^  in  Öl  ober  Ölfirnig  gefc^iel)t  auf 
jmeierlei  2Beife.  @g  mirb  troden  angerieben  mie  febe  anbere  trodene  Ölfarbe, 
unb  biefe  f0letl)obe  befolgen  gemö^nlic^  bie  fDialer,  menn  fie  bie  felbft 
bereiten.  3;n  ben  ©leiraei^fabrifen  bagegen  mirb  ber  ungetrodnete  mafferl)altige 
Deig  mit  bem  Öl  angerül)rt  unb  tüd)tig  berarbeitet,  mobei  bag  Öl  an  bie 
©teile  beg  SBafferg  tritt  unb  leptereg  abfd)eibet.  Der  Deig  mirb  fo  lange 
gefnetet,  big  er  bid  genug  unb  gleid)förmig  ift,  bann  mit  äBaffer  abgemafd)en, 
etma  nod)  bur^  ein  paar  ©teinmaljen  paffiert,  unb  fo  in  fteifer  SSutterform 
olg  „Sleiraeip  in  Öl"  jum  33er f auf  berpadt. 

Dag  33erreiben  beg  naffen  33leiraeipeg  mit  einem  großen  Überf^up  bon 
Öl  bietet  ben  Übelftanb,  bap  bie  Entfettung  beg  äBafferg  ni^t  boUfommen 
gelingt.  Eg  bleiben  bielmel)r  in  bem  @emifd)  bon  33teimei^  unb  Öl  ftetg 
SBaffermengen  jurüd,  bie  jmar  bert)ältnigmäpig  gering  finb,  aber  immerhin 
genügen,  um  bie  Dedfraft  unb  ©trei^fä^igfeit  ganj  bebeutenb  I^erabjnfepen. 
Ein  mciterer  Übelftanb  liegt  barin,  bap  bie  2liifd)ung  bon  Öl  unb  33teiraei^ 
einen  auperorbentlid)  f)ol)en  Ölge^alt  l)aben  mup,  menn  bie  Drennung  ber 
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5[Riftf)ung  bon  bem  SBafjer  ftattfinben  foH,  unb  ba^  bo^er  nur  3)?tfc^ungen  non 
^o^em  Öl*  unb  geringem  löleimei^ge^alt  erzeugt  merben  fonnten.  ^infolge 
biefer  Übelftänbe  mürbe  bie  (Entfernung  be§  SBafferö  bitrcl)  einen  £)lüberf(i)u§ 
praltif^  ni^t  angemenbet,  obgleid)  bie  beim  Sirodnen  unb  9)iol)len  be8  331ei* 
meines  auftretenben  Übelftänbe  bur^  baö  SSerfa^ren  bermieben  merben. 
(Entfernung  ber  in  ber  331eiibeiplmif(^ung  berbliebenen  geringen  SBoffermengen 
ift  borgefd)Iagen  morben  [f.  englifdje  ^atentfc^rift  (1895)  9^r.  23  969],  bie  er* 
l)altene  'JOiifdjnng  bon  331eiibei^  unb  Öl  ouf  Temperaturen  jtbifdien  65  unb 
1210  C  ju  erwärmen.  TiefeS  53erfa^ren  bermag  ben  angegebenen  ßroed  nid)t 
boüftonbig  j^n  erfüllen,  weil  befonberS  bei  2lnmenbung  fol^  ^ol)er  Temperaturen, 
bie  jur  f^neden  (Entfernung  beö  iBafferS  unbebingt  notmenbig  ift,  ba§  ^robuft 
leicht  mi^farbig  wirb  unb  beS^lb  ber  auö  Öl  unb  getrodnetem  unb  gemal)lenem 
ölehbei^  ^ergefteHten  9)Jifc^ung  gegenüber  bebeutenb  minbermertiger  ift.  Te8 
ferneren  fann  burd)  (Er^i(jen  ber  331eiibeiplmifc^ung  ber  f^öbli^e  Überfd^u^ 
an  Öl  nid)t  befeitigt  werben,  wenn  eg  aud)  gelingen  fodte,  ben  SBafferreft  auf 
biefe  SBeife  ol)ne  fd)äblic^e  9lebenwirfung  ju  entfernen. 

Tag  iBerfa^ren  öon  ©anberfon  (T.  9^.*^.9^r.  111  820)  fod  bie  gefenn* 
jeidjneten  Übelftänbe  üermeiben  unb  geftattet,  eine  SERifc^ung  tion  Öl  unb  33lei* 
wei^  ju  erhalten,  welche  fowo^l  in  ^arbe,  wie  Tedlraft  unb  ©treil^fä^igleit 
ber  aug  trodenem  581eiwet^  unb  Öl  erhaltenen  dJiif^ung  burd^aug  glei^wertig 
ift,  wät)renb  bie  Trodnung  unb  SCRahlung  üermieben  wirb.  SBeiter  ift  in  ber 
fertigen  ?[Rifd)ung  uon  Sleiwei^  unb  Öl  ein  Ölüberfd^u^  nid)t  oorhanben.  Tag 
IBerfahren  geftattet  au^erbem  audh  eine  berartige  51bänberung,  ba§  bie  Snt* 
fernung  ber  dJiutterlauge  aug  bem  gefällten  SSleiwei^  burch  Slugwaf^en  mit 
Söaffer  uor  ber  33ehanblung  mit  Öl  unterbleiben  faun.  Tag  53erfahren  beruht 
auf  ber  33eobad)tung,  ba^  bie  nod)  wafferhaltige  331eiwei§ölmif^ung,  wie  fie  bei 
ber  (Entfernung  ber  ^auptmenge  üon  SBaffer  aug  bem  burd)  f^ädung  unb  Slug* 
wafd)en  gewonnenen  naffen  S31eiwcip  tiermittelft  Öleg  gewonnen  wirb,  bie  geringen 
Sßaffermengen  üerliert,  wenn  bie  äRifchung  gepreßt  ober  zentrifugiert  wirb. 
Tie  Slugführung  beg  SSerfapreng  gefd)ieht  in  folgenber  SBeife:  Tog  in  neutroler 
ober  faurer  Söfuug,  beifpielgweife  nad)  bem  T.9^.*‘']3.  Sir.  97  107,  gefädte  ^lei* 
wei^  wirb  üon  ber  SSiutterlouge  me^anifch  getrennt,  worauf  bie  ©ntferuung 
ber  anhaftenben  Siefte  ber  SJiutterlauge  burd)  5Baf(^en  mit  SBaffer  erfolgt, 
hierauf  wirb  bie  größte  SDienge  beg  oorhanbenen  SBafferg  burd)  t)on  TI 
abgefchieben  unb  entfernt.  Tie  nod)  fleine  SJiengen  SBoffer  unb  einen  großen 
Überfd)U^  oon  Öl  enthalteube  SJiifd)uug  oon  SSleiwei^  unb  Öl  wirb  nunmehr 
einem  Trude  unterworfen,  inbem  man  bie  9}iifd)ung  entweber  in  hhbraulifd)ett 
'iPreffen  ober  in  ßentrifugen  behanbelt.  .^ierbur^  werben  bie  le(jten  SBafferreftc 
entfernt,  unb  gleichzeitig  wirb  bie  SDiöglid)feit  gegeben,  ‘ißrobulte  öon  geringem 
Tlgehalte  zu  erhalten,  ohne  ba^  irgenbwelche  (Steden  ber  SJiaffe  Oodlommen 
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tvocfen  finb,  raoburd)  eine  9)ia^lung  erforberli^  tnerben  tnürbe.  @8  ift  ^ter- 
bet  nid^t  notiuenbig,  bie  SJiutterlauge  bur^  Sßafd)en  mit  Söaffer  au«  bent  ge= 
fäüten  33IelU)eip  ju  entfernen,  bielme^r  fann  bie  burc^  gäHung  er^ttene 
9)^ifd]ung  non  331einiei^  nnb  ?!}iutterlauge  unmittetbar  mit  DI  be^anbelt  werben, 
^ierburd)  wirb  ba«  2)arftelIung«Derfa^ren  wefentüc^  bereinfa^t  unb  üerbiüigt, 
inbem  ba«  jeitraubenbe  unb  teuere  3tu«wafd)en  unterbleiben  fann. 

giir  ben  Kaufmann  unb  ^onfumenten  ift  e«  non  2Bid)tigfeit,  ju  wiffen, 
ob  er  reine  ©orten  oon  Sleiwei^  er^ätt,  wenn  er  fie  al«  fol^e  bejat)tt,  unb  bei 
gemif^ten  ©orten,  ob  er  fie  nid)t  unoer^ältniSmä^ig  teuer  nad)  bem  @el)alt  an 
reinem  SSleiwei^  bejahte.  gibt  einfad)e  9)iittet,  bie«  ju  erfatjren,  bie  id^  §ier 
anfii^ren  werbe. 

a)  3Bei  trodenen  ^leiweifeen. 

9}Jan  wägt  fid)  10  g  be«  ju  prüfenben  trodenen  33Ieiweipe«  auf  einer 
empfinbüd^en  SBage  ab,  bringt  fie  in  ein  ®ta«,  giept  etwa  50  ccm  ^Baffer  t)inju 
unb  nad)  unb  na^  fo  oiel  d^emifd)  reine  ©atpeterfäure,  at«  ein  neuer 
baoon  nod)  ^ufbraufen  oerurfac^t.  §ört  biefe«  Slufbraufen  nad^  erneuertem 
3ufalj  unb  beim  Umrü^ren  mit  einem  @Ia«ftabe  oödig  auf,  unb  f)at  bei  oor* 
genommener  33erbünnung  mit  reinem,  beftiüiertem  SBaffer  fid)  nid)t  alle«  gelöft, 
fo  war  ba«  331eiweip  nid)t  rein,  ©ine  fleine  ^Jrübung  fann  unberücffid^tigt 
bleiben,  wenn  man  23runnenwaffer  ftatt  beftidierten  SBaffer«  angewenbet  ^at,  ba 
beffen  @e^alt  an  fd^wefelfauren  ©aljen,  @ip«  ufw.  ftet«  eine  3:rübung  in  ber 
331eilöfung  ^eroorbringt.  ©ie  bebeutet  aber  au^  bei  ?lnwenbung  oon  beftidiertem 
SBaffer  in  febem  f^cide  nur  eine  geringe  jufädige  ^Verunreinigung  burd^  bie  an» 
gewenbete  lrbeit«met^obe,  5.  ö.  ba«  QJia^len  ufw.,  unb  eine  fold)e  wirb  fi^  bei 
faft  aden  Sleiwei^en  finben.  SSleibt  bagegen  ein  beträd)tlid)erer  ®obenfap, 
ober  entl'te^t  ein  fol(^er  nac^  iebe«maligem  Umrü^ren  wieber,  wa«  auf  einen 
fd)weren  unlö«lid^en  Körper  beutet,  fo  ift  ba«  Sleiwei^  gewö^nlic^  mit  ©^wer» 
fpat  oerfept,  beffen  Ouantität  nun  ju  ermitteln  ift.  5dlan  wägt  nun  auf  ber» 
f eiben  3Bage  ein  deine«  gilter  bon  weitem  Fließpapier  ab,  fdßneibet  e«  fo  ju, 
baß  e«  eine  gerabe  ?lnjaßl  (Zentigramme  wiegt  unb  notiert  fid)  biefe  al«  Sara. 
S)urd)  biefe«  ba«  man  in  einen  (Sla«trid)ter  einfe^t,  filtriert  man  nun 

erft  bie  l)ede  Ftüffigfeit  ab,  gießt  ba«  trübe  Ungelöfte  nacß,  nnb  fpült  ade«  am 
(5)lafe  t)ängenbe  mit  SBaffer  nadß,  wäfcßt  nad)^er  nod)  burd)  ^ufgießen  bon 
3Baffer  auf  ba«  mehrere  9}lale  wieberpolt  au«,  unb  trocfnet  bann  ba« 

Filter  mit  bem  baranf  gebliebenen  unlö«lid)en  S^iüdftanbe  an  einem  warmen 
£)rte  fo  lange,  bi«  ba«felbe  beim  Umrlißren  ba«  ©eräufd)  trodenen  ‘ifVapier«  bon 
fid)  gibt  unb  ber  Fn^olt  in  ein  ffVuIber  jerfädt.  ildan  wägt  nun  ba«  Fetter 
mit  bem  barin  befinblid)en,  bödig  trodenen  fltüdftanbe,  unb  jie^t  bann  bie  Sara 
bon  bem  fo  gefunbenen  ©ewi^te  be«  @anjen  ab.  Sie  Sifferenj  ergibt  ba« 
@ewid)t  be«  ©dßwerfpat«,  weld)er  in  10  g  be«  ^ur  Untevfudßung  oerwenbeten 

®  CU t cl  c ,  SavbcufaOrifiittini.  II.-  3.  Slttfl.  7 
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33Iciwei§eg  entljalten  ift,  fo  ba^  je  1  dcg  jeneö  unlöglid)en  9tücfftanbe8  Je  1  ‘'Proj. 
Sdpüerjpatge^att  beS  SSIeiraet^eÖ  entfpvid)t. 

Sei  btefer  Unterfu^ung  ift  atlerbingö  angenommen,  ba^  baö  bei  bcr  Se= 
^anblung  mit  ©alpeteifäure  unlöSUd)  gebliebene  tebigtid)  gcma()Iener  ©d)meV' 
fpat  fei;  e8  fönnte  au^  ein  anberer  mei|er  Körper  fein,  bo^  genügt  eg  fd)on, 
^ierburd)  ermittelt  ju  ^aben,  bag  Sleimei^  fei  gemifd)t  nnb  mieoiel  ber  Bnfap 
beträgt.  Sag  ber  Bnfnt?  fonft  no^  fein  fann,  intereffiert  me^r  ben  S^emifer 
alg  Kaufmann  unb  Äonfumenten;  ic^  übergebe  ba^er,  mie  berfelbe  meiter  auf 
feiue  S'tatur  ju  uuterfu^eu  märe,  ^ubererfeitg  fann  bog  Sfeimei^  —  bo^  ift 
biefer  ßufap  Piel  fc^fe^ter  —  entmeber  neben  bem  ©^merfpat  ober  odeiu  mit 
treibe  ober  gemahlenem  ^afffpat  Perfekt  fein,  mag  febodh  nid|t  feid)t  porfommt, 
meif  bag  fo  Perfekte  Sfeimei^  für  ein  gfeicheg  ®emid)t  lepterer  Bnfätje  piet 
mehr  an  feiner  meinen  f^arbe  einbü^t,  ofg  eg  mit  ©chmerfpat  gefd)ehen  mürbe. 
Senn  biefer  Bnfnfe  im  Sfeimei^  Porfommt  unb  fein  anberer,  fo  föft  er  fi^  mit 
bem  Sfeimei^  in  ber  ©afpeterfäure  auf.  Senn  bie  ^ufföfung  erfolgt  ift,  feitet 
man  einen  ©trom  ©dhmefefmafferftoffgog  in  bie  f^Iüffigfeit,  big  eine  pon  bem 
babei  entftehenben,  erft  brannen,  bann  fdjmarjen  ffiieberfchfage  abfiftrierte  "iprobe 
ber  f^tüffigfeit  mit  bemfefben  @afe  feinen  meiteren  9^ieberfd)Iag  mehr  herPor* 
bringt.  3^^  biefem  Serfndje  Permenbet  man  eine  geringe  SJtenge  beg  ju  unter* 
fudjenben  Sleimei§eg,  bomit  man  nicht  eine  fo  gro^e  9J?euge  beg  ®afeg  onju* 
menben  nötig  höt.  9Jtan  filtriert  nun  bie  f^^füffigfeit  Pon  bem  oug  ©d)mefef» 
bfei  (PbS)  beftehenben  fffieberfchfoge  in  ein  Sechergfag  ab,  inbem  man  jugfeid) 
ben  festeren  auf  bem  Ritter  etmag  nad)mäfd}t  unb  bog  abgefonfene  Safd)maffer 
mit  jener  f^lüffigfeit  Pereinigt.  3fft  nun  treibe  ober  ^atffpat  im  Sfeimei^ 
porhanben  gemefen,  fo  gibt  bie  abfiftrierte  ^füffigfeit  mit  einer  mäfferigen  3luf* 
föfung  Pon  reiner  friftaffifierter  ©oba  einen  meinen  f)iieberfd]fag.  (£g  mirb  fo 
pief  biefer  aug  1  3:;f.  ©oba  in  10  Zin.  beftiffierten  Safferg  bereiteten  Söfung 
jugefept,  big  biefefbe  feine  f^äflung  mehr  Perurfad)t,  b.  f).  big  in  ber  über  bem  in 
9Juhe  abgefe^ten  meinen  fftieberfthfage  ftehenben,  ffaren  f^füffigfeit  burd)  ferneren, 
tropfenmeifen  ßufap  Pon  ©obaföfung  feine  jCrübung  mehr  herporgerufen  mirb. 
:i)er  entftanbene  fJiieberfd)fag  mirb  nun  ouf  einem  gemogenen  f^iftev  abfiftriert 
unb  fo  fange  mit  beftiffiertem  Soffer  ouggemofd)en,  big  bag  obfaufenbe  Soffer 
feinen  f^fed  mehr  auf  einem  “ißfatiiiüfech  hinterfä^t,  menu  luon  eine  S^-mbe  feneg 
Safferg  barouf  rafch  trodnet.  ®er  auggemofchenef)?ieberfd)fog  ergibt,  poftfommen 
getrodnet  unb  hiei^ouf  gemogen,  niemfid)  genon  bog  ®emid)t  ber  treibe  ober  beg 
^afffpatg,  bie  in  bem  unterfud)ten  Sfeimei^  enthaften  mar,  morang  fid)  bann  bet 
Srojentgehaft  berechnen  fä^t. 

b)  '43ei  Sleimetben  in  DI. 

Oft  bag  Sfeiraei^  in  Df  ongerieben,  fo  tnt  mau  om  beften,  fidh  etma  10  g 
boPon  abjumägen,  bagfefbe  in  einem  ffeinen  ©fagfofben  mit  ^ther  ju  fd)üttetn,' 
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biefen  bann  abjufUtneren,  baö  gilter  evft  mit  ^t^er,  bann  mit  5llfol)ot  nnb 
julel^t  mit  SBaffer  ju  maf^en.  äJJan  trocfnet  ben  9^ücEftanb,  meldjer  nac^  5lb* 
redjnung  beS  giüergemit^tö  jebenfaES  meniger  at8  10  g  miegt.  ®ie  ©ifferenj 
gibt  bag  ©emit^t  beö  tiorijanbenen  an.  ilRan  mögt  fit^  nnn  etrca  5  g 

biefeg  9^ücfftanbeb  öom  trodenen  33Ieiraei§  ab,  unb  unterfuc^t  benfelben  nact)  bem 
unter  a)  angegebenen  SSerfa^ren,  moburd)  man  bie  bort  ermähnten 
mittein  unb  in  if)veni  projentualen  ^Betrage  beredjuen  fann. 

9)iand)e  SJialer  jie^en  baö  trodene,  nit^t  in  Öl  angeriebene  33(eitt}ei^  bem 
ißleiroei^  in  Öl  au8  bem  ©runbe  nor,  meil  fie  erftereö  na^  SlJiet^obe  a)  auf 
leid)tc  2öeife  menigftenö  annä^ernb  genau  prüfen  fönnen,  le^tereS  aber  nid)t, 
ober  bod)  nur  mit  oiel  ßeitaufinanb  unb  bei  31nmenbnng  läfttger  unb  ungeraol)nter 
SJianipulationen.  Söenn  biefer  ©vunb  al§  ein  jutreffenber  anjuerfennen  ift,  fo 
gibt  e§  gleid)root)l  ein  SJfittel,  um  and)  of)ne  ba8  löftige  d)emifd)e  ißerfa^ren  auf 
praltifd)em  'ißege  ben  2ßert  beg  Sleimei^eS,  foroo^l  beS  trodenen,  mie  be8  in  Öl 
abgeriebenen,  ebenfo  genau  ju  ermitteln,  mie  burd)  bie  obigen  i^emifc^en^nalpfen. 

3«  biefem  Sepufe  lä^t  man  fid)  gel)obeltc  33rettftüdd)en  non  einerlei  ^olj 
unb  f^arbe,  am  beften  non  SSuc^en^olj,  anfertigen,  bie  ade  eine  glei^  gro^e 
Dberfläd)e  ^aben,  j.  33.  12  cm  lang  unb  7  cm  breit  finb.  9Jian  mögt  bann 
j.  33.  5  cg  trodeneS,  reineS  331eimei§  ab,  öermifi^t  e§  mit  1  cg  Öl,  unb  reibt 
eS  auf  einer  ©laötafel  fein,  morauf  man  eß  mit  einigen  tropfen  Serpentinöl 
auf  ein  foldjeg  33rettc^en  ftreic^t.  ©benfo  oerfäl)rt  man  mit  bem  ju  prüfenben 
331eimei|.  31ug  ber  Sedfraft  unb  ber  f^arbe  ber  beiben  SBaren  mirb  man  leid)t 
einen  ©c^lu^  jief)en  fönnen  !^infid)tlid)  il)re8  gegenfeitigen  SBertoer^ciltniffe^i. 
^at  man  ein  öerfeljteg  331eimei§  gefauft,  fo  mirb  biefeS  auf  bie  nämli^e  Sßeife 
mit  einem  felbft  angefertigten  ©emifdje  in  3$ergleiö^  geftedt,  unb  man  mirb 
bann  jiemlid)  genau  beurteilen  fönnen,  ob  bie  ju  prUfenbe  SJBare  ebenfogut, 
f(i^led)ter  ober  beffer  al8  bie  333are  öon  befanntem  ©eljalte  ift.  (Sinb  bie  ju 
öergleidjenben  331eimei|e  in  Öl  angerieben,  fo  finb  nur  gleid)  gro^e  Ouantitäten 
baöon  abjumägen,  mit  gleid)oiel  Sropfen  Serpentinöl  ju  oerbünnen  unb  auf* 
juftreic^en,  moju  man  fiö^  ganj  Heiner  ^aarpinfel  bebient,  melö^e  man  nad) 
bem  ©ebraud)e  febeömal  in  Serpentinöl  an8mäfd)t,  bamit  fie  nid)t  l)art  nnb 
unbraudjbar  merben. 

7.  0d)iefermei§,  ^remfermeid  (^reinnil^ermei^). 
@d)iefermei^  nennt  man  ben  331eifalf,  mie  er  bei  ber  f)odänbifd)en  331ei* 
mei^fabrifationgmet^obe  non  ben  Sleiplatten  in  fd)ieferä^nli^en  meinen  331ättö^en 
abgeflopft  mirb.  -ön  biefer  f^orm  fann  eg  nid)t  bnrd)  3^1%  gemengt  ober 
t)erfälfd)t  fein,  unb  eg  ift  bieg  mol)l  ber  ©runb,  marnm  eg  feinerjeit  alg  befonberg 
gute  3Bare  gefuc^t  unb  befannt  mar,  benn  man  erfannte  feine  9^ein^eit  üon  33 ei* 
mengungen  an  bem  äußeren  31nfe^en. 
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^remferttjei^  ift  ein  fe^r  ^rteS,  retneö  33Iein)et^,  baö  in  öierecfigen, 
tönernen  govnien  getrocfnet  inirb,  beren  Oeftalt  e8  bann  annimmt.  Singer 
bem  anf  franjöl'ifdte  äßeife  l)er9eftettten  Steittjei^  nimmt  jeber  fein  gemafilene 
unb  nid)t  geniafd]ene  ©teitalf  beim  tangfamen  5;rodnen  jmar  benfelben  gtafigen 
ober  glatten  33ruö^  an,  mie  baS  ^remfermei^  it)n  jeigt.  5lber  bie  garbe  ber 
anberen  Sieimei^f orten  ift  nid)t  fo  mei|  mie  biefenige  beö  ^remfermei^eg,  teils 
meil  baS  in  Älagenfurt  angemenbete  33lei  feiner  9?einl)eit  megen  übert)anpt  baS 
reinfte  unb  fc^önfte  ^öleimei^  gibt,  teils  meil  bei  ben  anberen  ©arfteHungS* 
metljoben  au^er  ber  in  ben  ©ampfloogen  ni^t  biefelbe  9ieinlid)feit  Ijerrfö^en  fann. 
3;n  Älagenfurt  unb  ben  übrigen  f^abrifen  ÄärntenS  ^at  man  jur  X'arftetlung 
beS  Äremfermei^eS  ni^tS  nötig,  als  ben  fid)  oom  33lei  ablöfenben,  leid)t  er* 
metd)enben  ^Bleifalf  abjufd)lämmen,  ben  erhielten  feinen  23teimei|fd)lamm,  nad)* 
bem  er  burd)  ©te^cn  ^inreid]enb  bid  gemorben  ift,  in  bie  ermähnten  formen 
ju  füllen,  trodnen  ^u  laffen  unb  meiter  fo  jn  be^anbeln,  mie  oben  beim  formen 
ber  f^arben  angegeben  ift. 

2luS  bem  aus  ben  jDamf)floogen  fommenben  Sleifalfe,  felbft  oon  ben  nn* 
reinen  ©orten  ^orjer  33lei  l)errü^renb,  bie  febod)  fd)merer  jerfreffen  merben  als 
baS  oiel  reinere,  bem  5SilIad)er  33lei  na^efommenbe  englif^e  Sßlaquet*  ober 
jTarnomiljer  33lei,  mel(^e  letzteren  felbft  nad)  ber  ^oClänbifd)en  9J?et^obe  fe^r  fd)öne 
mei^e  SBaren  liefern,  tci|t  fid)  ebenfalls  ein  mit  ben  anberen  ©orten  fonfnrrierenbeS 
^remfermei^  ^erfteHen.  ßu  biefem  Se^ufe  entfernt  man  nad)  bem  ©d)lämmen 
erft  bie  früt)er  ermcit)nte  grüne,  effigfaureS  iöleio^qb  unb  Äu))ferojqb  ent^altenbe 
$?auge,  rü^rt  bie  DJiaffe  mieber  mit  2Baffer  auf  unb  oerfeljt  fie  mit  einigen 
(gimern  reinen  SSranntmeineffigS.  jDer  (grfolg  ift,  ba^  fic^  auf  ber  Dberfläd)e 
ein  grauer  ©d)aum  ergebt,  bie  glüffigfeit  aber  nad)  bem  ^Ibfeljen  mie  burd) 
^^iu^  getrübt  erfd)eint.  ÜDieS  ift  auc^  ber  unb  ber  rül)rt  üon  ber  in 
bie  Üoogen  eingeleiteten  ^^oljlenfäure  ^er,  bie  biefen  S^Ju^  in  bem  gatle  mit  fid) 
füt)rt,  menn  biefelbe  burd)  25erbrennung  oon  ^ol)len  Ijergeftedt  ift.  äRan  ent= 
fernt  ben  ©d)aum  unb  bie  ru^ljaltige  f^lüffigfeit,  unb  mieber!^oIt  biefeS  55cr* 
fal)ren  nod)  einige  9J?ale  mit  neuem  ßffig.  5!J?an  Id^t  bann  ben  ^rei  burd) 
©tel)en  fid)  oerbiden  nnb  abfe|en,  unb  menn  er  bid  genug  ift,  oerfe^t  man  il)n 
unter  ftarfem  Umrü^ren  mit  einer  ^ei^en,  ftarfen  ?luflöfung  Oon  ißleijuder, 
moburd)  er  nod)  Diel  bider  mirb  unb  in  ben  formen  ju  fd)önem  Äremfermei^ 
mit  glafigem  33rud)  onStrodnet.  Steuer  9?u§get)alt  beS  ©amftfloogenbleimei^eS 
ift  and)  infofern  ein  befonberer  Übelftanb  für  bie  ^Verarbeitung  biefer  Sleimei^* 
forte  ju  ^remfermei^,  als  bei  bem  obigen  9?einignngSDerfal)ren  mittels  SffigS 
jugleid)  33lei  aufgelöft  mirb.  jDie  l^ierburd)  gemonnenen  33leilöfungen  laffen 
fid),  ebenfo  mie  bie  frül)er  angeführten,  beim  3lbfd)tämmen  erhaltenen  grünen, 
fupferhaltigen  Sleilöfungen,  aderbingS  anbermeit  oermerten,  j.  33.  and)  jur 
IDarftedung  oon  onmenben,  oHein  bann  müffen  fie  burd)  Sohlen* 
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fd)td]tcu  filtrievt  merben,  um  ben  jurücfsu^alten ,  ma«  bei  ber  5J?eugc  von 
glüjl'igfeit,  bie  l)ievbet  er^lteu  mirb,  mit  ©d^raierigteiten  Derbunben  ift. 

33Ieirefte,  33teiabfäUe.  3^re  ^Verarbeitung.  33ei  aüeu  a)Jett)obeu 
ber  ^leiroei^fabrifatiou,  mo  metQnifd)e§  33Iei  uerfatft  mirb,  bleibt  ein  Seit  beS 
te^tereu  in  nerfi^iebener  @e[tatt  bei  ber  ^Serarbeitnng  beS  erhaltenen  23lei!alf8 
jurlld,  meiftenö  in  ber  gönn  biinner  Slöttchen,  ©raupen  ujra.  9^ad)  ihrem 
“Irocfnen,  menn  fie  na^  geraefen  finb,  merben  fie  in  ben  meiften  gabrifen  mit 
frifchcm  ^lei  ober  für  fid)  nmgefd)moljen,  um  biefen  331eireften  bie  bei  ber 
bafelbft  angemanbten  gabrilationSmethobe  üblidje  nnb  für  bie  Soogen  paffenbe 
gönn  ju  geben,  ©o  einfa^  eine  fol^e  ^Verarbeitung  einerfeitg  erfd)eint,  fo 
wenig  oorteilhaft  ift  biefelbe  anbererfeitö  beSroegen,  weil  bei  biefem  Umfdjmeljen 
tiiel  231eiafche  entfteht.  gft  bie  SSleimei^fabrif  nid)t  mit  einer  garbenfabrit 
ober  anberen  gabrtf  nereinigt,  raeld)e  SSleioppb  oermenbet,  fo  ift  man  genötigt, 
bie  “öleiafdje  jn  fammeln  nnb  fie  bann  in  einem  fleinen  ©d]ad)tofen  jn  331ei 
ju  rebnjieren,  ober  fie  auf  einer  naheliegenben  ^ütte  rebu3ieren  ju  laffen,  nad)* 
bem  man  eine  größere  "ifVartie  baoon  gefammelt  h®l-  SRan  ift  bann  alfo 
gejmungen  —  nnb  barin  liegt  namentlid)  ber  ^fJa^teil  —  ein  nicht  unbeträd)t» 
liehe«  Kapital  in  biefen  Sietabfällen  längere  3eit  unbenuijt  liegen  ju  laffen. 

©ent eie  hat  für  alle  biefe  9JJethoben  ber  Sleimeihfabrüation,  bei  benen 
fold)e  Sleirefte  früher  umgefchmoljen  mürben,  eine  ?!)?ethobe  eingeführt,  bie  SleU 
graupen  nnb  ^IbfäHe  bireft  jn  nerfalfen,  moburd]  bie  ^fVrobultton  oon  Sleiafdje 
auf  biefenige  geringe  Ouantität,  meld)e  beim  erften  ©djmeljen  ber  Sleiblöde  ab= 
fäHt,  eingefd)ränft  bleibt,  ©ie  befteht  in  folgenbem: 

SlJJan  lä^t  fich  auf  hölzerne  oierfantige  9iahmen  ©eflechte  non  SVeibe  ober 
fRotting  anfertigen,  mie  fie  für  grobe  ©iebe  geinad)t  werben  nnb  gebräud)lidt 
finb.  3;n  biefe  füllt  man  eine  loder  gelegte,  etwa  jwei  ßoH  1)°^^  ©d)id)t  foldjer 
©raupen.  Selegt  man  bei  ber  hodänbif^en  ?[Rethobe  bie  Oberflädje  ber  klopfe 
mit  fo  gefüllten  S^ahmen,  ober  bringt  man  fie  in  bie  ©eftelle  ber  übrigen  Soogen, 
in  benen  fonft  Slei  aufgehängt  wirb,  fo  werben  bie  Sleirefte  faft  ooUftänbig 
jerfreffen.  genügt  nid)t,  bie  Sleirefte  auf  Sretter  ftatt  auf  ©efled)te  ju 
legen,  beim  ber  ©rfolg  ift  in  biefem  galle  nur  ein  ganj  geringer,  weil  bann  bie 
jDämpfe  nnb  ©afe  nid)t  hinreidjenb  ©elegenljeit  haben,  bie  dJiaffe  311  burd)' 
3iehen.  Über  biefenigen  Sleirefte,  weld)e  bei  ber  gabrifation  nad]  fran3öfif(her 
?[Rethobe  entftehen,  ift  ba«  fJJötige  fd)on  früher  angeführt. 

2Bir  haben  nun  noch  Äranfheit  3U  erwähnen,  welcher  ade  fßerfonen  311* 
weilen  au«gcfe|t  finb,  bie  fich  tnie  bie  gabrilarbeiter  in  Sleiwei^fabrifen,  ober, 
wie  bie  SIJialer,  mit  beffen  Verarbeitung  befchäftigen.  !Die  Äranfheit  trifft 
meiften«  biefenigen  Verfonen,  wel^e  oiel  in  einer  bleiwei^ftaubhaltigen  ^tmo* 
fphäre  arbeiten,  nid)t  biefenigen,  weld]e  nur  mit  naffem  Sleiweih  umgehen. 
?eijtere  fönnen  febod)  ebenfo  baoon  befaden  werben,  wenn  fie  ihre  Kleiber  mit 
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naffem  S3leitt)ei^  befc^niuljen.  ®te  Sleitüei^maffe  trodnet  auf  ben  Kleibern, 
unb  e§  entfielt  bann  bet  jeber  Sßeiuegung  ber  legieren  33Ietn>ei^ftaub.  ©te 
f^abrifarbeiter  mit  fo  befi^mnljten  Kleibern  leben  atfo  ntrf)t  blo^  in  ber  f^abrif 
ober  ben  3IrbeitötofaIen  in  einer  2ltmofpt)äre  oon  53teitt)ei^ftanb,  fonbern  and) 
au^ert)atb,  fie  bringen  ben  ©taub  an  it)ren  Kleibern  mit  nact)  C>f>ufe,  toerbreiten 
i^n  bafelbft  unb  mad)en  i^n  bat)er  in  i^rer  Umgebung  fontinuierlic^. 

3n  ben  SlrbeitStofaten  ift  e§  auö  ©efnnb^eitgrücffic^ten  nü^tic^  nnb  baö 
©emiffen  gebietet  eS,  ba^in  jn  rairfen,  ba^  jeber  Oermeibbare  S3Ieimei^ftaub  au^ 
mirftic^  Oermieben  raerbe,  nnb  alle  5lrbeiten  fomeit  alö  möglid)  anf  naffem  2Bege 
toorgenommen  werben.  ®er  ©taub  fann  fe^r  oerminbert  werben,  wenn  man 
bie  f^npöben  ber  totale  na§  l)ält,  waö  au^er  in  ben  STrodenräumen  überall 
möglich  ift,  unb  ba^  man  fie  öfterö  wäfd)t,  wenn  baS  S^a^^alten  nid)t  tunlid^ 
ift.  3^n  leijterem  Ooöe  wirb  bo^  ber  feine  ©taub  entfernt,  ber  fic^  anf  ben 
33oben  fenft  nnb  bei  jebem  ©d)ritt  ber  Arbeiter  fonft  aufgerüljrt  werben  würbe, 
um  ^ierburt^  bie  2ltmofpl)äre  nod)  mel)r  bamit  ju  oerunreinigen. 

Äann  man  bie  9lrbeiter  gewönnen,  ba§  fie,  beoor  fie  bie  SlrbeMofale  Der* 
laffen,  fit^  in  einem  ftaubfreien  totale  wo^l  wafd)en  unb  oor  bem  iJiad)§oufe=‘ 
gef)en  frifdje  nnb  reine  Kleiber  anjie^en,  fo  ift  ba§  fe!^r  jwedmü^ig,  weil  bann 
it)re  Söol^nnngen  nid)t  ebenfaClg  oergiftet  werben,  -ö^re  5lrbeit§fleiber  müffen 
fie  wenigftenö  jebe  Sßoc^e  gut  wafd)en  unb  abfpülen,  bamit  ber  ©taub  barin 
fid)  nid)t  an^äufe  unb  big  aufg  §emb  bringe.  9}ian  mu^  fie  gleidjfaüö  baran 
gewöl)nen,  feine  ©peifen  mit  in  bie  ^rbeitglofale  jn  bringen  unb  l)ier  ju  oer= 
je^ren,  ba  fid^  borin  leicht  ©taub  barauf  abfe^t,  ben  fie  bann  mit  oerje^ren 
würben. 

®og  iöleiwei^  f^eint  baburd)  giftig  ju  wirfen,  ba^  eg  bem  Körper  nac^ 
unb  nad)  bag  ^ett  entjief)t,  weld)eg  eg  fel^r  begierig  ouf nimmt,  ©enie^en  bie 
Slrbeiter  alfo^olifd]e  ©etrünfe,  fo  wirb  bag  Übel  ärger,  ba  biefelben  für  bag 
f^ett  ein  Söfunggmittel  in  me^r  ober  minber  ^o^em  ©rabe  abgeben,  ©cnie^en 
fie  aber  fette  ©peifen  in  einer  5[Renge,  bie  bioreid)t,  ben  33teiftaub,  ben  ber 
Körper  aufnimmt,  mit  gett  jn  oerbinben,  o^ne  ba^  er  eg  bem  Körper  ju  ent* 
jiel)en  bran^t,  fo  ift  bieg  bag  befte  SSJfittel,  bie  ©ebärme  oor  (Sntfettung  ju 
bewal)ren,  unb  bag  befte  9Jfittel  gegen  bie  eigentlidie  33leifranfl)eit,  bie  fog. 
33leifolif.  ®ie  le^tere  fdjeint  immer  bann  einjutreten,  wenn  bie  ©ebärme  in 
^ Opern  ©rabe  entfettet  finb  unb  pierburcp  einerfeitg  ipre  natürlicpe  ©d^lüpfrig* 
feit  jn  fepr  Oerminbert,  anbererfeitg  ©elegenpeit  gegeben  ift,  mitteig  ©iffnfion 
bnrcp  bie  fettärmere  ®armpant  bem  jDarminpalte  bie  ipm  eigentümlichen  wäffe* 
rigen  glüffigfeiten  jn  ent^epen,  alfo  beffen  3;npalt  in  abnormer  SBeife  ougjn* 
trodnen. 

diejenigen  SBorbeugunggmittel  gegen  bie  ^ranfpeit,  wobnrd)  mon  bog 
©leiweih,  bag  ber  Körper  oufgenommen  pat,  bur^  ©enuh  oon  nnb  SBaf^en 
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mit  glüffigfeiten  in  onbere  Sieiüerbiubungen  überführen  initt,  üerhüten  bie 
^ranfheit  nid)t  mit  ber  ®id)ert)eit,  mie  bie  Sefotgnng  obiger  Siegeln  unb  ber 
@enu^  fetter  ©peifen.  2)enn  fene  i)3rätientiüniittel  erzeugen  burch  ^emif^e 
Ummanblung  beg  Söleiroei^eg  jmar  anbere,  untö8licl)e  33leiüerbinbnngen  im 
Körper;  aber  bie  letzteren  hatten  bocf)  bie  obenermähntc  fdjäbU^e  (Sigenfdiaft, 
melche  mehr  ober  meniger  allen  in  SBaffer  nnlöglichen  Sleiüerbinbnngen  eigen* 
tümlid)  ift,  mit  bem  33leiwei^  gemein,  nämlich  bie  (gigenfd)aft,  fid)  mechanifd) 
mit  Ölen  unb  fetten  jn  oereinigen  nnb  babei  SBaffer  abjnfdjeiben.  Sllg  fette 
©peife  ift  namentlich  unter  anberem  bie  frifdje  Sliitd)  jum  @enu^  ju  empfehlen, 
tt)eld)e  bag  gett  in  fein  ^erteiltem  ^uftanbe  alg  ©mutfion  enthält,  alfo  am 
meiften  geeignet  ift,  Serührunggpunfte  für  ben  üerfchludten  SSleimei^ftaub  bar* 
jubieten.  gabrifen,  melche  ben  ^Irbeitern  bie  nötige  ißortion  frifcher  SDüld) 
täglich  anfchaffen,  oermeiben  bie  Soften  ber  ©pperimente  ber  trjte  unb  ber 
^Ipothefe,  unb  finb  allen  übrigen  Unannehmlichfeiten  wegen  eintretenber  ^ranf* 
heit  ber  3lrbeiter  auf  eine  red)t  wohlfeile  SBeife  enthoben. 

gür  biejenigen  Slrbeiter  bei  ben  SJialern,  welche  bag  ^breiben  beg  Ölei* 
weif^eg  in  Öl  beforgen,  gelten  ebenfaüg  bie  oben  angeführten  9^egeln.  3)iefe 
Slrbeiter  jiehen  fid)  fene  ^ranfheiten  ebenfallg  nur  burd)  ben  ©taub  ju,  welchem 
fie  beim  beginnen  beg  SJeibeng  anggefeijt  finb,  big  bag  anfangg  trodene  Ölei* 
wei^  fo  weit  mit  Öl  angemadjt  ift,  ba§  bag  ©täuben  aufhört,  liefen  ^ro* 
feffioniften  ift  ber  (Gebrauch  beg  bereitg  in  Öl  angeriebenen  öleiwei^eg,  wie  eg 
bie  f^abrifen  liefern,  and)  fdjon  begwegen  ju  empfehlen,  ©ie  fönnen  bagfelbe 
felbft  niemalg  billiger  hei^fteden,  oereinfachen  aber  ihr  ©efchäft  fehr  unb  finb 
bann  ber  ©efahr,  ba^  fie  ober  ihre  Arbeiter  ber  öleifolif  anheimfallen,  über* 
hoben,  ©g  ift  eine  f^ted)te  Öfonomie  mandjer  SUaler,  nur  um  Lehrlinge  ju 
befdjäftigen,  bie  letzteren  öleiwei^  reiben  ju  laffen,  unb  oietleicht  ihte  ©efunb* 
heit  ju  ruinieren.  ®ie  hierauf  oerwenbete  ßeit  fönnen  bie  Sehrtinge  beffer  in 
einer  ©d)ule  anwenben,  wag  ihrem  SJ^eifter  fpäter  jugute  fommt;  unb  gefdjieht 
jene  Slrbeit  beg  öteiweifeabreibeng  begwegen,  bamit  ber  Mer  fid)er  fei,  ba^ 

•  fein  geriebeneg  öteiwei^  gut  ober  rein  ift,  fo  finb  oben  bie  SJiittel  angegeben, 
wie  er  getaufte  in  Öl  abgeriebene  3Bare  prüfen  fann.  ©r  erhält  and)  in  bem 
gälte  reine  äBare  Oon  feber  gabrif  ju  billigerem  i^reife,  alg  er  fie  felbft 
ftetlen  fann,  wenn  er  fi^  augbrücftich  reine  Söare  bebingt  ober  fol(he  befteüt. 

B.  ©Duftige  löci^e  ölcifarhen. 

1.  SJletaltweih.  aiiühlhawfener  SBeife,  f d)wef elfanreg  ötei,  PbSOi. 

gn  reinem  ifl  fchtoef  elf  anreg  öteioppb  ein  rein  wei^eg 

ißutoer  oon  bemfelben  3lugfehen,  wie  öleiwei^.  ©g  ift  ber  getrocfnete  putoerige 
Stieberfdilag,  ber  immer  entfteht,  wenn  ein  öleifalj  in  wäfferiger  Söfung  mit 
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Sd)raefelfäure  ober  einem  lö^Ii^en  fc^mefelfauren  @alje  jufammengebrad)t  rcirb. 
3)er  9^ieberfc^Iog  ift  feljr  fd)mer  unb  mu^  gut  auögemafd)en  merben. 

1)0  eg  eigentlid)  ntd)t  alg  'iJJJalerfarbe  gebraud)t  roirb,  weit  eg  nid^t  niet 
beffer  bedt  olg  treibe  ober  @d)merjpat,  aber  oiel  teurer  ju  ftetjen  tommt,  alg 
le^tere  DSKaterialien ,  fo  getaugt  bag  fd)mefetfaure  Sleioppb  ntd)t  tjäufig  in  ben 
Raubet  unb  wirb  atg  ^arbe  nur  jur  ©iegellacffabrifatiou  nermcnbet,  mofür 
eine  belfere  nic^t  ju  ^aben  ift.  @g  roirb  bat)er  mopt  jetten  in  einer  garben* 
fabrif  abfid)ttid^  ^ergeftettt.  ^Dagegen  mirb  eg  fe^r  ^öufig  bei  anberen  d)emifc^en 
f^abrifationen  atg  j)Jebenprobuft  gemonnen.  ^ann  man  oou  fotdjen  i5öt>nfen, 
metd)e  biefeg  ^robuft  nid)t  ju  eigenen  benutzen  fönnen,  bag  fd)tt)efet* 

faure  Steioppb  in  reinem  ßuftanbe  ua^  ober  troden  für  billigen  ^H'eig  ermatten, 
fo  ift  bagfetbe  aud^  in  ber  garbeufabrifation  jur  ©arftettung  einiger  färben, 
ftatt  anberer  t!^eurerer  ^Steifotje,  oft  mit  S5orteit  anmenbbar;  eg  mu^  bann  aber 
erft  ton  ber  gemö^ntid)  noc^  anf)ängenben  freien  ©d)mefetfäure  burd)  9ieutrati= 
fation  berfetben  mit  fo^tenfaurem  ftJatron  unb  öftereg  3lugmaf^en  befreit  werben. 

S)ag  f^mefetfaure  Steioppb  beftet)t  in  100  3;;tn.  aug: 

73,65  33teioppb  unb 
26,35  ©dimefetfäure. 

(5g  ift  unlögtic^  in  SBaffer,  töft  fi^  aber  in  fonjentrierter  warmer  ©atjfdnre 
ju  einer  f^tüffigfeit,  wetc^e  im  unterbünnten  3uftanbe  St)torbtei  anfd)ie§en,  aber 
beim  55erbünen  mit  SBaffer  bog  fd)Wefetfaure  33teioppb  wieber  nieberfotten  tä^t. 
(5g  töft  fid^  ferner  in  einigen  Slmmoniatfatjen  unb  jerfe^t  fid^,  mit  fo^tenfanren 
Sttfatien  bigeriert,  teitweife  in  to^tenfaureg  ißteioppb,  mit  nentratem,  ^romfaurem 
Äati  ober  in  (5§romgetb  (f.  bog  te^tere),  ba§er  eg  oud^  jut  (5t)romgetbbereitnng 
terwenbet  werben  fann.  Obwohl  bag  f^wefetfaure  Steioppb  ferner  atg  Sei* 
mifdtjung  jn  geringeren  ©orten  Steiwei^  unb  anberen  f^arben,  ober  ju  Sßaffer* 
forbe  gebraud)t  werben  fönnte,  fo  wirb  eg  bo^,  weit  eg  feine  Sigenfd^aften 
befi^t,  bie  eine  fobrifmä^ige  ®orfteCtung  to!^nen,  nur  juföHig  benu^t,  wenn  eg 
atg  ffiebenprobuft  ertjotten  wirb  ober  fid^  bei  feiner  Sitbung  anberen  f^arben 
ton  fetbft  beimengt. 

©d^wefetfaureg  Steiojpb  töft  fid)  nidtjt  in  ©atpeterföure,  aber,  wie  gejagt, 
in  fonjentrierter  ©otjföure.  3Jfit  ©djWefetammonium  färbt  eg  fid)  fd)warj, 
mit  neutrotem,  djromfourem  ^ati  getb,  mit  biefem  unb  l|tauge  rot.  (5g  ift 
bo^er  teid)t  ton  ©djwerfpat  unb  Steiweife  ju  unterfd^eiben,  benen  eg  nod) 
©d)Were  unb  Stnfe^en  gteid)t. 

Sei  ber  (Siftigfeit  beg  Steiwei^eg  unb  ben  Seftrebungen  einiger  ©toaten 
(f^ronfreid)),  feinen  (Sebroud)  gänjtid^  ju  terbieten,  anbererfeitg  bei  ber  großen 
Sitligfeit  beg  Steifutfatg,  f)ot  eg  in  te^ter  ßeit  nid)t  an  Seftrebungen  gefet)tt, 
aug  i^m  ein  (Srfa^mittet  für  Steiwei^  ju  machen.  Son  biefen  Sorfdjtägen 
feien  fotgenbe  erwö^nt. 


^HetaütDeife. 
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harter  unb  äHaviott  roerben  100  £(e.  ^teiglätte  mit  25  Xtn. 
Äodifalj  sufammengema^len  unb,  nod)bem  bte  Umfeljung  erfolgt  ift,  mit  5  2;tn. 
0d)mefelfciure  ücrfe^t.  bürfte  unter  biefen  Umftänben  bafif^eS  SSIeifidfat 
entfte^en. 

Seü  unb  f^ell  röften  fein  gepuloerte,  reine  33Ieierje  in  Flammöfen, 
löfen  fie  in  oerbünnter  0aIpeterfäure  (1:3)  unb  fdüen  mit  ©(^mefetfdnre 
berart,  ba^  ein  Seil  beö  33Ieieö  unauSgefödt  bleibt;  baburd)  mirb  ein  Überfd)u§ 
toon  @d)n)efetfäure  oermieben,  ber  bei  ber  Sßeitertiermenbung  ber  miebergemonnenen 
©alpeterfänre  t)inberUd)  fein  mürbe,  ©tatt  ber  331eierje  tann  man  S3Iei  an* 
menben,  baS  gefdjmoljen,  in  2Baffer  gegoffen  unb  fo  in  etne  fdjmammige  9)iaffe 
üerraanbeü  mirb.  ®aö  auSgefädte  S3Ieifidfat  mirb  mit  tt^natronlöfung  (3  : 100) 
jmei  big  brei  ©tunben  gefod)t,  gemafc^en  unb  getrodnet. 

©romeg  be^anbelt  Sleigtanj  mit  ^adumnitrat  unb  ©^mefelfäure,  mo* 
bnrd)  bag  SÖleifutfib  in  33Ieifulfat  übergefü^rt  mirb. 

2Bie  bie  jDedfraft  beg  iöleimei^eg  unb  feine  f^ä^igfeit,  fid)  mit  bem  Öl 
innig  gu  nermifd)en,  jum  größten  Seil  oon  bem  ©el)alt  an  überfd)üffigem  81ei* 
ojct)b  abljängt,  fo  ift  bieg  and)  beim  S3Ieifulfat  ber  ?fad.  ®ag  SSleifulfat  tann 
auf  bie  gemünfd)te  33afijität  gebrad)t  merben,  menn  man  eg  mit  einem  löglidjen 
bafifd)en  ißleifalj,  j.  33.  mit  bafift^em  331eiacetat  ober  331einitrat,  in  ber  2Bärme 
bigeriert.  jDie  3lugfül)rung  beg  33erfat)reng  (®.  ^'Jr.  44  003  non  2)iaj;* 

mell  Spte)  gefc^ie^t  in  folgenber  2Beife.  dJian  oerfeljt,  menn  man  331eifulfat 
nid)t  fd)on  auf  anbere  SBeife  l)ergeftedt  ^at,  j.  33.  4  hl  bafif^er  331eiacetat* 
löfung  (fpej.  @em.  non  etma  1,315  bei  15°  C)  mit  fo  niel  ©d)mefelfänre,  big 
bie  f^lüffigfeit  blaueg  ?admugpapier  rötet,  darauf  er^i^t  man  bag  ©anje  big 
jum  ^od)en,  um  bag  Ibfe^en  beg  i)?ieberfd)lageg  non  331eifulfat  ju  befd)leunigen, 
unb  nad)  ungefäljr  einer  ©tunbe  fann  man  non  leljterem  bie  überfte^enbe  faitre 
§lüffigfeit  obgie^en.  3)ie  bofifdje  3Icetatlöfung  fann  erl)alten  merben,  inbem 
man  eine  331eiacetatlöfung  (fpej.  ©em.  1,15  bei  15°  C)  mieber'^olt  über  fein 
jerteilteg  331ei  fließen  lä^t.  31uf  biefelbe  Süßeife  fann  bie  non  bem  gefällten 
331eifulfat  abgegoffene  fanre  f^lüffigfeit  mieber  bafifc^  gemacht  merben,  inbem 
man  nötigenfadg  nod)  etmag  ©ffigfäure  Ijinjufügt.  bem  gefädten  331ei* 
fnlfat  fügt  man,  je  nac^  ber  ju  erjeugenben  33af4ttät,  me^r  ober  meniger 
bafif^e  331eiacetatlbfung.  311g  jmedrnä^ig  l)at  eg  fid)  l)erauggeftedt,  2  hl 
bafifc^er  331eiacetatlöfnng  ju  nermenben,  fadg  aug  4  hl  einer  gleidjen  i-öfung 
bag  331eifulfat  l)ergeftedt  morben  mar.  jDiefeg  aug  331eifulfat  unb  bafifd)er 
I  331eiacetatlöfung  befte^enbe  ©emenge  mirb  jum  ©ieben  erl^i^t  unb  unter  Um* 
I  rül)ren  mä^renb  ungefähr  einer  33iertelftunbe  im  ©ieben  erf)alten,  na^  meld)er 
I  i'öfung  faft  if)ren  ganjen  ©el)alt  non  überf^üffigem  331eio5pb  on  bag 

j.  331eifulfat  abgegeben  ^at.  ©elbftnerftänbliö^  fann  man  ouc^  auf  anbere  SlBeife 
I  gemonneneg  331eifulfat,  mie  j.  33.  bagfenige,  meld)eg  bei  ber  §erftedung  non 
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SKuminiumacetat  gewonnen  würbe,  bur^  33e^anbtung  mit  einer  ba[ifrf)eu  33Iei=^ 
foijiöfung  in  bofifdjeö  iöleifulfat  öerwanbeln.  ®er  jo  erf)altene  9^ieberjd)iog 
non  bajijc^ent  Sleifulfat  fann  gewajc^en,  getrocfnet  ober  burd)  5lbprejjen  non 
bem  größten  Seit  feiner  j^enc^tigfeit  befreit  werben  unb  bann  jur  ^erftettung 
non  '2lnftrid)en  geeignete  33erwenbung  finben. 

^iad)  bem  33orft^tag  non  .t)^att  (S).  9^.'-^.  9?r.  81008)  wirb  Soraj’  jn 
23teifutfat  nnb  Öt  ober  einer  anberen  9tnreibeftüffigfeit  ^injugefügt,  inbeni  man 
baS  0atj  mit  bem  ißteifutfat  mifdjt  unb  bann  baö  Öt  ober  eine  anbere  ^Inreibe* 
ftüffigfeit  jufe^t.  ?tRan  fann  irgenb  ein  Steifulfat  bcnuljen,  eö  ift  aber  feneS 
norjujie^en,  wetc^eö  burt^  f^dttung  and  Steiacetattöfungen  gewonnen  würbe. 
S)ie  9^ad^teite  beö  iöteifutfatS,  wenn  eS  für  fid)  aüein  at§  ^arbe  benu^t  würbe, 
beftanben  biSbev  in  feinem  9Jianget  an  Sedfraft  (Körper)  unb  in  feiner  geringen 
Dieigung,  fic^  mit  bem  £)t  ju  nerbinben,  unb  enbti^  auc^  im  tangfamen  Srodnen. 
3ttle  biefe  Üfa^teite  werben  burd)  nortiegenbe  (Srfinbung  befeitigt.  S)urc^  B^fal? 
non  33orap  pm  23teifutfat  unb  Öt  ober  einer  anberen  5tnreibeftüffigfeit  erpätt 
man,  wie  eg  bereite  für  93teiwei^,  ßinfwei^  u.  bgt.  aug  ber  engUfd)en  ''Patent* 
fc^rift  (1861),  9?r.  376  befannt  ift,  eine  f^n^be  non  großer  S)id)te,  Unburd)= 
fit^tigfeit  unb  S)edfraft,  wetd)e  alte  53orteite  non  ißteiwei^farbe  aufweift,  au^er* 
bem  aber  noc^  bie  SSorteite  bietet,  ba^  Weber  ißorap  no^  Sleifutfat  giftig  finb, 
ba|  bie  beiben  Weber  beim  ©ebraud)  nod)  bei  ber  f^abrifation  fc^äbtid)  finb,  ben 
unangenefimen  ®erud)  non  ißteiweife  nid)t  feigen  unb  in  ber  fertigen  f^arbe 
burd)  0d)wefetwafferftoff  nid)t  geänbert  werben.  Söeber  93teifutfat  nod)  Stei* 
Carbonat  paben  in  reinem  pinreit^enbe  S)edfraft.  Siefe  wirb  nad) 

nortiegenber  ßrfinbung  in  ä!^ntid)er  SBeife  erhielt  wie  bei  33teicarbonat,  nämtid) 
burd)  35erfeifung,  aber  nac^  einem  anberen  S3organg.  33ei  SSteiwei^  nerbinbet 
fid)  bag  ißteippbroppb  mit  bem  £)I  nnb  bitbet  eine  Steif eife.  ^pntid)  nerbinbet 
fid)  bag  9^atron  beg  Sorap  mit  bem  Öt  unter  ©eifenbitbung,  wobur^  bie  S)ecf* 
fraft  beg  Steifutfatg  er^öpt  wirb.  Überbieg  bewirft  bie  frei  geworbene  Sor* 
fäure  eine  gteic^mä^igere  Serteitung  ber  ©eife  im  Öt,  fo  ba§  ber  ©auerftoff 
ber  Suft  bag  Öt  feiertet  ojpbieren  fann.  S)er  Bwfal?  öon  V2  ober  beffer  no(^ 
1  iproj.  Sora^-  jnm  Steifutfat  unb  Dt  ift  ein  bem  B^tecf  nöttig  entfpred^enber. 

2.  ©ubtimierteg  Steiwei^. 

Unter  biefem  9^amen,  au^  Sewig’  unb  Sarttettg  Steiwei^  genannt, 
fommt  eine  wei^e  Steifarbe  in  ben  Raubet,  bie  in  ben  Steiwerfen  fetbft  ang 
einem  Stenbe  unb  Steigtanj  entpattenben  9)Jinerat,  bag  fic^  jur  bireften  Ser* 
püttung  nid)t  eignet,  bargeftettt  wirb  unb  ber  |)auptfad)e  nad^  ang  Steifutfat, 
Stetojpb  unb  B^foj'pb  beftept.  9iad)  Sewig  (S».  9?.*'i]3. 9Jr.  10  061  unb 
12  519)  wirb  bag  @rj  in  ben,  bem  3ßet^erillfd)en  Btn^tttei^ofen  äfintic^en 
Öfen  am  ^erb  eo.  unter  oon  ^atf  erpi^t,  jum  ©^metjen  gebrad)t  unb 
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jüä^renbbem  ^et^e  8ujt  burrf)geHajen,  tüobei  ein  S^eit  beö  9)ietat(e8  abflie^t, 
roäl)renb  ein  anbever  in  gornt  non  „Sßleirauc!^"  nerflürf)tigt  nnb  burd)  einen 
Äanal  in  eine  longe  Kammer  geleitet  wirb,  bie  burd)  einge^ängted  rau§e8  SBoü* 
getuebe  in  niele  5lbteitnngen  geteilt  ift.  '3)er  t)erbid)tete  iöleirau^  tnirb  non 
neuem  unter  Sufteinblafen  erbiet  nnb  bann  üerbi^tet.  Sei  biefen  D^Derationen 
rairb  bad  Sleifulfib  in  Sleioj^b  nnb  Sleifulfat  übergefübrt.  ®ie  robe,  etwa« 
graue  garbe  wirb  mit  ©cbraefelfäure  bebanbelt,  ujobei  fie  ttjei^  mirb,  nnb  bann 
auf  ber  iRa^müble  gemabien.  S)a«  fublimierte  Sleitnei^  befiljt  eine  febr 
toecbfelnbe  ßufammenfeljung,  mie  auö  jmei  folgenben  3lnali)fen  bei^öorgebt: 

1.  2. 


Steifutfot . 

70,00 

80,39 

Sleio{i)b . 

23,00 

0,56 

Steicarbonat  .... 

— 

9,42 

3^nfojt)b . 

7,00 

6,33 

SBaffer . 

— 

1,4 

2)ie  f^arbe  befiljt  nod)  ben  Übelftanb,  ba^  fie,  mit  01  nnb  Serpentin 
angerieben,  leicbt  gelatinös  wirb. 

3.  greemannS  Sleimeife. 

®aöfelbe  bitbet  ein  ©ernifcb  non  Sleifulfat  mit  3infn3ei^,  Sart)tinei^  nnb 
SJiagnefiumcarbonat  in  ined)felnben  Serbättniffen.  3)ie  f^arbe  ift  ein  red)t 
emijfeblenSinerteS  ©urrogat  für  Stehnei^;  fie  ift  ebenfo  fd)iner  wie  biefeS,  befi^t 
eine  fd)öne  inei^e  ^arbe  nnb  gute  'Dedfraft. 

4.  ©ilberroei^.  Sleicarbonat. 

®aS  ©ilbertnei^  wirb  bargeftetlt  burd)  Söfen  non  1  0t.  Sleiacetat  in 
1 2  0ln.  warmem  Sßaffer,  (Srbi^en  jum  ^od)en  nnb  Ausfällen  mit  einer  bei^^n 
Höfling  non  0,74  0tn.  .^riftaUfoba  in  2  0tn.  SBaffer  unter  ftänbigem  Umrübren. 

5,  gellS  Steifarbe.  Sleifubfutfit. 

Diefe  Steif arbe  ftebt  in  d)emifd)er  Sejicbung  jwifc^en  bem  ©utfit  nnb  bem 
©ulfat;  na^  5luSweiS  ber  Slnal^fe  ift  bie  Serbinbung  jufammengefe^t  ouS: 
82,9  ^roj.  Steiojcbbr 
14,3  ^^roj.  f^wefliger  ©öure, 

2,1  Sßoffer 

nnb  entfpricbt  fomit  ber  f^ormet  3  PbO,  2  SO2  +  HgO.  ©ie  gleicht  bem 
©ulfit  burd)  bie  ©truftur  uub  bem  ©utfot  burd)  bie  f^arbe  unb  em)3fiebtt 
ficb  burd)  bie  gteid)jeitige  ^Inwefenbeit  biefer  beiben  @igenfd)aften  als  @rfa^ 
für  baS  befannte  Steiwei^  (Steicarbonat) ;  ihre  0)ecffraft  ftebt  ber  beS 
beften  SteicarbonatS  nid)t  noch;  ihre  f^arbe  ift  wei^  mit  einem  ©tid)  inS 
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33(aue;  [ie  ift  weniger  lööltrf)  ate  33Ietcat6onat  unb  wiberfte^t  and)  fräftiger 
ber  (iinwtrfung  non  0d)Wefetwafferftoff.  ®er  gewö^nlid)en  trodenen  !ö(et’ 
wet^^robe  unterworfen,  unterfdjeibet  fie  ficf)  fofort  ganj  beftimmt  non  aüen 
befannten  Sletwei^f orten,  inbent  fie  eine  blaue  Dlüance  annimmt,  wenn  man 
eine  fleine  ^robe  baöon  mit  bem  klaget  auf  einer  bunfeln  Unterlage  and* 
ftreid)t,  wä^renb  bie  belannten  ®leiwei^forten  in  reinem  (ru^frei) 

l)ierbei  fe  nad)  ber  Oualität  ind  ®elblid)e  ober  @roue  fpielen.  !Da§  jDar* 
ftedungSoerfa^ren  ift  nad)  bem  9^r.  50 134  folgenbeS:  ?!}?etaCtifd)eö 

331ei  wirb  entweber  granuliert  ober  burd)  (Singie^en  in  gef(^moljenem  ^uftanbe 
in  2Baffer  in  fd)wammige8  331ei  umgewanbelt.  2)ie  Sleigranalien  ober  bie 
S31eifd)wammftüde  werben  in  eine  9?ei^e  ^öljerner  Äufen  gefüllt;  bad  erfte  ®efä§ 
wirb  barauf  mit  Sßaffer  gefüllt,  bem  man  etwa  10  ‘iproj.  ober  mel)r  gewöhn* 
lid)e  §anbeldeffigfciure  jugefe(jt  ^at.  äJian  lä^t  bad  faure  53ab  etwa  30  9Jlin. 
lang  mit  bem  5Btei  in  33erü^rung,  worauf  man  ed  in  bie  jweite  ^ufe  ab* 
laufen  nnb  barin  ebenfo  lange  oerweilen  lä^t,  um  ed  bann  in  bie  britte  ^ufe 
überjufüljren.  2öäl)renbbeffen  überläßt  man  ben  331eiinl)alt  ber  erften  nnb 
jweiten  <^ufe  ber  (Sinwirfung  ber  Suft,  woburc^  unter  S;emf)eraturer^ö^nng 
Dj^bation  oeranla^t  wirb.  9^ad)bem  bad  ^-öab  and)  in  ber  britten  ^ufe  etwa 
30  5[Rin.  lang  gewirft  §ot,  fül)rt  man  ed  in  bie  erfte  ^ufe  jurüd,  fo  ba^  bad 
331ei  ber  ^weiten  ^ufe  ber  erften  Dj:t)bation  weiter  unterliegt,  bad  531ei  ber 
britten  .^ufe  bie  erfte  (Sinwirfung  ber  ?uft  erfährt.  9iad)  S5erlauf  weiterer 
30  ÜJtin.  fü^rt  man  bad  33ab  wieber  in  bie  jweite  ^iife,  wö^renb  bad  331ei  ber 
erften  ^ufe  bie  jweite  Df^bation  erfährt,  bad  ber  britten  ^ufe  ber  erften 
0jt)bation  weiter  unterliegt,  -ön  biefer  SBeife  fä^rt  man  fort,  bid  bad  S3ab 
eine  ‘I)i^te  Oon  15  bid  20«  Be  erlangt  !^at,  bei  welcher  ed  and  einer  Sbfung 
Oon  bafifc^em  331eiacetat  beftel)t.  ®ie  erhaltene  Söfung  oon  bafifdjem  331ei* 
acetat  wirb  in  einen  tiefen  “öottid)  gefüllt  unb  bann  ©t^wefligfduregad  l)in* 
bur(^getrieben,  infolgebeffen  wei^ed  Sleifulfit  audgefällt  wirb.  3)adfelbe  bleibt 
in  ber  and  freigeworbener  (Sffigfäure  nnb  neutralem  331eiacetat  beftel)enben 
f^lüffigfeit  fnd^jenbiert.  3[Ran  trennt  ed  ton  le^terer  mitteld  f^ilterfjreffen, 
wäfd)t  ed  entweber  in  ber  f^ilterpreffe  ober  nac^  §eraudnal)me  and  berfelben 
unb  rül)rt  ed  bann  tüd)tig  mitteld  Söafferbamftfed  buri^.  3^  biefent  33el)ufe 
wirb  bie  in  teigigem  ober  l^albflüffigem  3uftfliibe  and  ben  gilterpreffen  fommenbe 
3)iaffe  in  einen  23ottic^  gebrad)t  unb  ^Jßafferbampf  fo  l)inburc^geleitet,  ba^  er 
bie  gan^e  ältaffe  gleid)mä§ig  bur(^rül)rt  unb  jugleid)  erpitjt.  3)ie  äöirfung 
bed  'Dömpfend  befte^t  einerfeitd  in  ber  S^erfagung  nod^  med)anifd)  anljängenber 
freier  ©öurerefte  unb  onbererfeitd  im  Sludtrciben  eined  Seiled  ber  cbemifd) 
gebunbenen  fc^wefligen  ©äure,  fo  ba^  eine  3lrt  ton  ©ubfulfit  ^interbleibt, 
weld)ed  fid^  nid)t  fo  leid)t  in  ©ulfat  umwanbeln  lä^t  wie  normaled  iöleifulfit. 
®ad  ^13robuft  wirb  nad^  bem  Kämpfen  getrodnet  unb  tann  bann  mit  öl  ter* 
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rieben  werben,  ^ud)  in  i3^i)[ifalifd)er  ^ßejie^ung  wirft  ba«  Kämpfen  ganj 
djarafteriftifd)  ein;  bie  i}3artiteld)en  werben  milchiger  unb  tomi)a!ter,  b.  bid)ter 
nnb  and)  i^re  SBei^e  erfäi)rt  eine  wefentltd)e  33erbefferung,  inbem  fid)  burd)  baö 
Kämpfen  bie  bereits  ^erüorgefjobene  iyfiiancierung  inS  33taue  ^erftettt.  3n  bem 
33erfaf)ren  fann  jebe  Steioerbinbung,  bie  fid)  burd)  jd)weflige  ©dure  ober  ein 
fd)wefligjaureS  ©at;^  serfe^en  lä^t  unb  babei  it)r  33tei  mit  ber  fd)weftigen 
©äure  oerbinbet,  oerwenbet  werben;  bod)  gibt  ber  Srfinbcr  einer  ?öjung  non 
ba[ifd)em  Steiacetat  beS^db  ben  5Sorjug,  weil  f)ierbei  fein  nennenswerter  33er* 
luft  an  ©äure  ftattfinbet,  ba  bie  auS  ben  g-ifterpreffen  rinnenbe  oerbünnte 
©äure  tinnier  wieber  in  bie  ^ufen  jurüdgefd)idt  wirb,  ^ie  3>orteiie  beS  neuen 
331eipräpQrateS  afS  wei^e  garbe  gegenüber  bem  gewbf)nUd)en  33leiwei^  finb 
bereits  bargefegt  worben,  oor  bem  gewöf)nfid)en  ungebämpften  SSfeifulfit  bd  eS 
folgenben  33orjug.  2ßirb  eine  '!|3robe  beS  feisteren  mit  Dl  jufommengerieben, 
trodnen  gefofjen  unb  ber  Öuft  genügenb  fange  auSgejeljt,  fo  nimmt  eS  eine 
grnnfid)*gelbtid)e  iKüance  an,  oermutlid)  infolge  oon  33erbinbung  eines  S:eileS 
beS  ©d)wcfels  feiner  fd)Weffigen  ©äure  mit  bem  Sßafferftoff  ber  feudjten  ?uft 
uub  iBilbung  toon  ©d)wefetbfei  burd)  ben  ^^inbd  entftebenben  ©d)Wefelwaffcr* 
ftoff.  Diefe  ober  eine  äf)nti^e  (ginwirfung  fonnte  bei  bem  gebämpften  ©uffit 
nid)t  beobachtet  werben.  3fud)  febeS  anbere  WiM,  weld)eS  in  feiner  ßin* 
wirfung  mit  bem  3ßafferbam)3f  d)emifd)  gleid)bebeutenb  ift,  fann  ftatt  beS  feisteren 
angewenbet  werben,  ©o  j.  33.  fönnte  man  auf  normales  iBleifulfit  burtb  eine 
^llfolioerbinbung  einwirfen,  welche  nid)t  nur  ouhängenbe  freie  ©äure  abftumfjft, 
fonbern  aud)  bem  ©ulfit  einen  Jeil  feiner  gebunbenen  fd)Wefligen  ©äure 
entzieht. 

6,  ißrieftS  ißleifarbe. 

Das  i)3rteftfd)e  33erfahren  (D.  9^.*^.  9k.  81 038)  fennjeichnet  fid)  burd) 
baS  tion  331eiht)bvat  unb  33ar^umfulfat  (©d)werfpat)  unter 

annähernber  3nnehaltung  beS  9JiengenoerhältniffeS,  in  weld)em  fid)  331eihhbrat 
im  331eiwei^  mit  331eicarbonat  oerbunben  finbet,  als  9Jiifd)ungSoerhältniS,  fo 
alfo,  ba^  auf  etwa  ein  ^iquinalent  331eil)t)brat  etwa  jwei  31quioalente  33arl)um* 
fulfat  ju  nehmen  finb.  ©o  lange  als  man  nur  331eihhbrat  ober  nur  ©thwer* 
f)3at  mit  Dl  oerreibt,  erhält  man  eine  hdbburd)fd)einenbe,  für  bie 
3lnftrid)S  unbrauchbare  9[Raffe.  9itmmt  man  bagegen  ein  ©emifch  beiber  .Körper 
nach  obigem  33erhältniS  hergefteCtt,  fo  wirb,  entgegen  ber  befanden  Erfahrung, 
bah  ^loöoeih  mit  ©d)Werfpat  oerfeljt  an  Dedfraft  unb  Körper  im  35erhältniS 
beS  3ufo^eb  abnimmt,  bie  Dedfraft  beS  331eihhbratS  fo  ungemein  erpöht,  bah 
bie  entftaubene  9}laffe  fid)  als  eine  bide  weihe  f^avbe  barftettt.  Diefer  (Sffeft 
fd)eint  urfä^lid)  mit  bem  angegebenen  eigentümlid)en  9}lifchungStierhältniS  oer* 
fnüpft;  benn  erhöht  ober  oerminbert  man  ben  33arhumfulfatgehalt,  fo  nimmt 
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ber  ^ör^er  genau  fo  ab,  mie  in  ©emifdjen  üon  33Iehüei§  mit  ©djmerfpat,  in 
melt^en  alfo  bie  obigen  jmei  ^quitialente  Sar^umfnlfat  oertreten  finb  burd) 
jwei  ^iquioatente  33Ieicarbonat;  in  anberen  SBorten,  bie  garbe  n3irb  um  fo  oiet 
beffer,  fe  met)r  fid)  bie  9Jiifd)ung  bem  angegebenen  ^er^ältniS  nähert,  um  fo 
fd)tec^ter,  je  meiter  fie  barüber  Ijinaugge^t  bjm.  barunter  bleibt.  @ine  mei^e 
f^arbe  nac^  obigem  53er^ättniö,  atfo  auö  einem  5iquiüalent  8teit)^brat  unb  jroei 
^(quioatenten  ©c^merfpat  £)ergeftetlt,  ^at  minbeftenö  benfelben  Äörfjer  mie  eine 
^arbe  au§  einem  ^quioalent  Steiroei^  unb  jmei  ^quioalenten  ©t^merfpat-,  man 
erhielt  alfo  ein  minbeftenö  glei^roertigeS  '^robuft  unter  (Srfparung  beg  in 
letzterer  §arbe  entl^attenen  SieicarbonatS,  @in  meiterer  ^Sorteil  ift  bie  ßu- 
nat)me,  wel^e  bie  ®edfraft  burd)  bie  üerfeifenbe  SBirfung  beö  33tei§^brat8  er» 
fät)rt.  ^erftedung  ber  ^arbe  fann  man  fertiges  S3Ieit)t)brat  mit  ©c^ioer» 
fpatme^t  mifd)en  ober  baS  S3Iei^i)brat  in  ©egenmart  beS  0d)tt)erff)atmet)IeS 
burd)  f^äüung  einer  Sleifaljlöfung  barftetten. 

33eiff3iele:  I.  (Sin  ^tquioalent  33teibbbrat  unb  ^toei  "Üquioalente  @d)n)er» 
fpat  werben  troden  niiteinanber  üerma^Ien;  bur(i^  ißerreiben  beS  @emifd)eS 
mit  Seinöl  wirb  bann  bie  2Inftricf)farbe  f)ergeftellt.  II.  ©^werfpatme^t  wirb 
fein  in  einer  331eifatjlöfung  oerteilt  unb  auS  biefer  burd)  eines  fauftif^en 
ItfaliS  bjw.  einer  ä^enben  alfatif^en  @rbe  33Iei^t}brat  auSgefäüt,  wobei  man 
fortwä^renb  gut  rü^rt  unb  fd^Iie^Iid)  abfe^en  lü^t.  Sßenbet  man  Steifutfat 
unb  ^^alfali  an,  fo  wäfd^t  man  ben  9'iieberfc^Iag  mit  SBaffer  auS;  benu^t  man 
jum  5lbf^eiben  beS  33tei^t)bratS  ^tljfatf,  fo  fann  man  ben  mitauSfadenben  @ipS 
im  Siieberf^Iage  befaffen.  S)er  9^ieberfd)fag  wirb  gut  getrodnet.  9Iian  wenbet 
baSfelbe  'DJJengenoerf)äftniS  wie  unter  I.  an. 

C.  Söei^e 

®aS  3inf  gibt  jwei  S3erbinbungen,  weld)e  als  wei^e  färben  Slnwenbnng 
finben  fönnen,  nämlid)  baS  3infoj^b,  weId)eS  in  großer  äJienge  angewanbt 
wirb,  unb  baS  (Sd)WefeIjinf,  beffen  jufünftige  'äfnwenbnng  nod)  in  ^rage 
ftel)t.  2BaS  baS  metadifd)e  3ittf  betrifft,  fo  wirb  eS  nid)t,  wie  bie  meiften 
?!)Ietade,  bur^  3luSfd)meIjen  auS  feinen  (Srjen  fjrobujiert,  fonbern,  weif  eS  oer» 
bompfbar  unb  flüd)tig  ift,  burc^  3)eftidation.  SDie  größte  'äfienge  beS  3^*^'^^ 
wirb  auf  biefe  SBeife  in  ®eutft^fanb,  namentlich  in  ©d)fefien,  ju  SIftenbergen 
bei  Slawen,  jn  9Iiühff)eim  a.  Schein,  ferner  in  33efgien  in  großartigen  Jütten» 
anfagen  hergeftedt.  Sin  biefen  S^robuftionSftütten  unb  in  bereu  Släße  wirb 
and)  bie  ®arftedung  namentUd)  beS  3infoi'ßbS,  als  fog.  3infweiß,  betrieben. 

1.  3infojl)b.  3ittfbfumen.  ZnO. 

(Srf)i(jt  man  metadifeßeS  3inl  in  einem  Spiegel  jwif^en  ^of^foßfen  etwas 
über  feine  nid)t  ®^meljf)i^e,  fo  bifbet  fitß  bei  3nl’^id  ^nft  ein  weißer 
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leudjtenber  ®ampf  ober  ba§  oerbrennt  mit  einer  blenbeubmei|en 

flamme,  auö  meictjer  mei^e  9^ebel  emi^orfteigen,  bie  [id]  ju  meinen  gloden  oer* 
bid)ten  unb  fid)  jum  Sleil  an  bie  0^änber  beg  Siegels  anlegen.  man 

über  biefen  Siegel  einen  jmeiten,  fo  feljen  fi^  an  beffen  innere  SBanbnng  jene 
meinen  gloden  in  noc^  größerer  S!Jienge  an  unb  fönnen  nad)  einiger  ßeit  l)er= 
ausgenommen  unb  gefammelt  roerben.  Ser  33organg  hierbei  befteljt  barin,  ba^ 
baS  fid)  nac^  unb  nad)  in  Sämfife  oermanbelt.  Siefe  Sämpfe  öcr* 
brennen  mit  bem  ©auerftoff  ber  Suft  ju  ^in^ojbb,  ZnO,  jenen  meinen  gloden, 
bie  fid)  nun,  als  eine  nid)t  pc^tige  33erbinbung,  öplp  bem  9iu^,  an  fefte 
^örfter  anlegen.  Sie  Dperation  unb  bie  23erbrennung  ge^t  rafd)  oor  fi^, 
menn  baS  ^^rd)  ^nmenbung  ^öl)erer  Semperatur  rafd)  t)erbam))ft  unb  ber 
Snftsutritt  ^inrepenb  ift,  um  bie  ^Verbrennung  beS  ju  geftatten.  ^uf 

analoge  SBeife  wirb  im  Oro^en  oerfal)ren,  um  jenes  3inlojQb,  baS 
beS  §anbelS,  ^erjuftellen.  SaS  feuerfefte  tönerne  9?ö^ren  in 

bem  9}ia^e  eingetragen,  als  fie  bur^  (grbipng  non  au^en  baS  3inf  in  Sümpfe 
ju  oermonbeln  geftatten.  3«  ^en  auS  ben  S^öpren  auStretenben  3in^^ämpfen 
tritt  ein  Öuftftrom,  mit  metd)em  fie  toerbrennen.  Ser  Suftftrom,  meldjer  infolge 
ber  pöperen  Semperotur  mie  bei  jebem  SSerbrennungSprojefe  unb  jeber  @^orn* 
fteineinrptung  fic^  non  fclbft  einftedt,  fü^rt  baS  35erbrennungSprobult,  bie 
meinen  glocfen,  in  ein  ©pftem  non  Kammern  ober  fpäter  non  ?eimnanb' 
fd)läud)en  unb  ©äden,  an  bereu  2Bänbe  fic^  baS  3wfinei^  anlegt,  weil  ber 
Suftftrom  teils  megen  ^Ibfüplung  fd)n3äd)er  mirb,  teils  jule^t  in  ben  ©d)läud)en 
ober  ©öden  non  ^einmanb  gerabejn  filtriert  mirb.  (SS  merben  bann  biefc  SSor* 
ri^tungen  non  3eit  jn  3eit  entleert. 

@inc  bemäl)rte  f^tibrifationSmetljobe  ift  bie  folgenbe.  SaS  3tnt  mirb  in 
3ainen  in  9?etorten  gebrad)t,  mePe  (f^ig.  31)  innen  1060  mm  lang,  320  mm 


breit  unb  100  mm  l)od)  finb,  unb  bereu  33obenfläd)e  20  mm  Side  bept.  Sie 
fHetorten  merben  in  Soppelreipen  ju  je  10  in  einem  Dfen  angeorbnet,  ber  gro^e 
^pnlid)feit  mit  einem  (SaSofen  bept,  unb  bis  jur  gellen  9iotglut  erpiljt  (300°), 
tnobei  fid)  baS  3inf  entjünbet  unb  unter  33itbung  non  3inloppb  nerflnd)tigt. 
SaS  letztere  mirb  burd)  fRot)re  d'  (f^ig.  32)  in  baS  ^auptropr  d  geleitet  unb 
paffiert  bann  eine  fReipe  non  Siöpren  d”  (gig.  33),  bie  untereinanber  burd)  bie 
Srid)ter  e,  e',  e"  nerbunben  finb  nnb  in  benen  fid)  baS  3Wmei§  nerbid)tet. 
3medS  meiterer  9^einigung  mirb  baS  3iJi^meiB  in  gro^e  Kammern  (gig.  34) 
geleitet,  in  benen  raupe  (Semebe  aufgepängt  finb  unb  jmar  berart,  ba^  fie  einen 
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jicfjacfförmigen  Äanal  entfielen  laffen.  Sn  ber  ber  S^etorten  lagert 
ein  no(^  mit  metaUift^em  ßinf  üennifd)te§  raö^renb  baS 

Don  immer  größerer  S^ein^eit  in  meiterer  Entfernung  üerbic^tet  mirb. 
unreine  3w^ojt)b  fann  ebenfalls  al§  ^arbe  öcrmenbet  merben  nnb  fommt  al8 
3infgrou  in  ben  -ipanbet. 

meifte  3ittfmeiB  mirb  qu8  ben  gemonnen,  melc^e  in 

auggefaigertem  hinter  Luftzutritt  ojt)biert  nnb  bereu  ®ömpfe  beim 

Sig-  32. 


Entmei^en  auö  bem  Dfeu  nerbrannt  merben.  33or  bem  Eintritt  in  bie 
©ammelfammern  )3affieren  bie  Kämpfe  ein  ^analf^ftem,  mo  fie  unter  ftarfer 
Er^iljung  Dotlftänbig  o^'^biert  merben.  ^üe  33eimif^ungen  merben  l^ierbei  ner^ 
bronnt  nnb  bie  f^arbe  erlongt  itjre  üotle  SBei^e.  ®ie  Kämpfe  fommen  algbann 
in  ben  35erbic^tungga^parat,  ein  in  fatteg  SBoffer  taud)enbeg  0^öl)renf^ftem,  nnb 
non  !§ier  in  bie  ©ammelfammern,  in  benen  eine  9^eif)e  Don  f^ianettfäden  auf= 
get)ängt  ift.  3)ie  ^auptftränge  finb  big  50  m  lang  bei  650  mm  E)nrcf)meffer 
nnb  merben  burd)  fieinere  fenfred)te  ©tränge,  bie  an  ber  ©ede  befeftigt  finb, 
in  horizontaler  Lage  gehalten. 
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©in  betnerfenöraerter  33orfd)Iag  tft  öon  ^omoref  (®. 10  079) 
gemadjt  worben,  ber  bie  in  ber  ©ta’^Ifabrifation  befannten  23cfjemerfonoerter 
für  bie  ßinfwei^fabrifation  oerwenben  wtü.  ®iefe§  35erfa^ren  wirb,  je 
nac^bem  3^^’^  B^^erje  benu^t  werben,  in  fotgenber  Sßeife  ou^geübt: 
1.  SOletonifd^eS  B^^f  wirb  in  einem  f^Iammofen  ober  einem  anberen  boju 
geeigneten  Dfen  gefc^moljen  nnb  bann  bei  ?nftabfcf)Iu^  möglicf)ft  biö  jnm 
©iebefjunft  (1050°)  er^i|t.  ®iefe8  9)ietall  wirb  alöbann  in  einen  mit 


Sig.  33. 


beliebigem  feuerfeften  9Katerial  au^gefleibeten  33effemer!ont)erter  abgelaffen, 
beffen 'Butter  oor^^er  bi§  etwa  jur  äöei^gtut  angewärmt  worben  ift.  hierauf 
beginnt  bag  33Iafen  unb  ^if)pen  beS  ÄonoerterS  wie  beim  33effemeroerfa^ren, 
wobei  baS  fic^  bilbenbe  Bin^oj^b  burd)  ben  ^al8  in  eine  paffenbe  Öffnung  ber 
>  bei  ber  jum  ^luffangen  nnb  ©ammein  übUd)en  Kammern 

;  getrieben  wirb.  Um  jeboc^  baö  äJietatlbab  flüffig  nnb  jur  ootlftänbigen 

I  Djtlbation  ^ei|  genug  ju  erhalten,  ift  e8  gut,  gleichzeitig  mit  bem  bnrdh* 

1  Söinbe  gepuloerte,  fauerftoffabgebenbe  ©alze,  mit  Äohlenftanb 

I  gemifd)t,  auf  baö  äJletall  im  kontierter  einwirfen  zu  laffen.  ®ie  ?ERenge  ber 
I  zui^  3Inwenbung  fommenben  ©alze  rietet  fich  nadh  ber  zu  ojt)bierenben  nötigen 

I  ®  ent  eie,  garbenfabrilation.  11.  3.  ?lufl.  g 
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'äRenge  Äo()Ienftaub,  n)eW)e  man  gebvaud)t.  biejent  33erfa§ren  merben  in 

einem  ßeitraume  üon  1  biö  IV2  ©tunben  3000  kg  metattifc^eS 
95  *>ßroj.  (Srtrag,  in  ^infinei^  nmgemanbelt.  2.  Um  auö  (Srjen  nermittelft  be« 
Seffemerfonüerterg  3infmei^  barjnfteüen,  bejeljt  man  beflen  33oben  mit  einer 
glü^enben  ^leinf'ofö  ober  ßünber,  fo  ba^  auf  einen  Ouabratmeter  30  kg 
baoon  oerbraud)t  merben.  3ll§bann  merben  120  kg  anf  einen  Ouabratmeter 
eine§^@emenge8  öon  (Srj  nnb  Äof^ftaub  (3  Stle.  (Srj,  1  £1.  ^ofgftaub)  mög= 


Iid)ft  gleichförmig  eingetragen.  ÜDer  Suftftrom  barf  nad)  ber  33efthidung  nur 
fo  ftart  ben  ^onoerter  paffieren,  ba^  feine  gröberen  0tücfe  beö  (Srjeö  ober  ber 
Äofg  mit  fortgeriffen  werben.  ®aß  fich  bilbenbe  ^infoj^b  wirb  wie  oben  in  bie 
nblidjen  Kammern  getrieben.  ®ie  9iüdftänbe  laffen  fid)  nac^  feber  Operation 
mit  ber  größten  Sei^tigfeit  burd)  Umfippen  beö  Äonoerterö  entfernen  nnb  ent- 
haften  burd)f(hnittfich  nnr  3  big  4  ißroj.  d)emifthe  SSorgang  hierbei 

ift  fofgenber :  ®iirch  bie  93erbrennnng  ber  unteren  ^ofgfd)id)t  bifbet  fid)  lohten* 
föure,  mefdje  burd)  bie  fein  jerteUten  Äofg  ber  Sparge  in  ^ohfenoppb  um» 
gemanbelt  wirb;  feljtereg  rebujiert  bag  ^^^^oppb  ju  metaUifd)em  3tof  nnb  geht 
felbft  wieber  in  ^ohfenfäure  über.  ®urch  (Sinwirfung  ber  feisteren  auf  bag 
bampfförmige  ^idbet  fich  bann  wieberum  3Woppb  unb  ^ohfenoppb. 
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33etreffg  ber  Überfüljrung  öon  ©rf)h)efeljinf  in  ügt.  ‘ij3atente 

9h.  3589  unb  6151  raeiter  unten  bei  ben  Sit^oponen. 

(SS  finb  ferner  9[Ret{)oben  tiorgefc^logen  morben,  um  auS  bem 
nitriol  unb  anberen  ^in^fotsen  tjerjufteKen.  ©o  er^i^t  j.  33. 

^arnell  (®.9^.*^.9Jr.  8182)  3inföitriol  mit  ^oljfo^le  ober  anberen  ^ol)Ien= 
ftoff  entpaltenben  ©ubftanjen  ober  mit  ©c^mefeljinf.  9iad)  bem  'S. 

9h.  15  249  ber  3ittf^ütten  33ieitle  9)iontagne  mirb  eine  3inbd)Iorib*  ober 
3in!fulfattöfung  mit  31mmoniaf  im  Überfrf)u^  üerfe^t,  ber  etma  tiorf)anbene 
Äalf  mit  ^o^Ienfäure  auSgefäUt,  bie  Söfung  filtriert  unb  ba^  3^>^’fojt)bl)t)brat 
bur^  33erbampfen  beö  31mmoniaf§  anögefc^ieben. 

91uf  bemfelben  ^Prinjip,  rcie  baö  2).  9?.=^.  9h.  8182,  beruht  ein  3)erfa^ren 
non  §ampe  (®.9^. *93- 9h. 96  497)  jmed^  §erftellung  farbiger  3iiiloypb= 
färben,  (gg  ift  befannt,  ba^  3wfoft)b  burd)  gemiffe  9}ietalIoypbe  gefärbt 
werben  fann  unb  ba^  fo  bargefteüte  Pigmente  feit  langer  3eit  gemerblidjer 
33enuljung  finb.  3)er  3'^^^^  oorüegenben  (Srfinbung  ift,  berartige  3^*^^' 
färben  auf  billigere  unb  bequemere  2Beife  wie  bisher  barjufteHen.  (gg  mirb 
eine  innige  99iifd)nng  oon  3w^fulfttt  mit  bem  ©ulfat  beö  9}?etalle8,  beffen 
Dj-'pb  mit  3intopqb  eine  gefärbte  3Serbinbung  einge'^t,  l)ergeftellt.  S)iefe  9)iifc^ung 
mirb  weiter  mit  fein  oerteilter  Äo^le,  oorjugSmeife  ^oljto^le,  gemifd)t  unb  bie 
93hfd)iing  auf  eine  forgfältig  regulierte  Siemperatur  oon  650^0  er^igt.  (gS 
ift  früljer  fd)ou  in  ber  'i|3atentfd)rift  9?r.  93  315  befdjrieben  worben,  ba^  eine 
innige  9[Rifd)ung  oon  wafferfreiem  tierteilter  ^o^le  bei 

6500 C  eine  d]emifc^e  Umfe^ung  erleibet,  befte^enb  in  ber  33ilbung  Oon  3**^^* 
opt)b  nad)  folgenber  @leid)ung;  ZnS04  +  C  =  ZnO  -j-  CO  -f-  SOg.  SBenn 
au§er  bem  3inlfulfat  ©ulfate  gewiffcr  9}ietalte,  bereu  Dppbe  3iiifo^‘pb  färben, 
gegenwärtig  finb,  oerwanbeln  fid)  biefe  ©ulfate  ebenfaög  in  ©jpbe,  welt^e  mit 
bem  3infoppb  gefärbte  33erbinbungen  einge^en.  9Jian  oerfäl)rt  in  folgenber 
SBeife:  ®ie  für  eine  gegebene  9)ienge  oon  hiftatlifiertem  3Wfulf‘it  beftimmte 
99hnge  beö  fd)wefelfauren  9JJetallfaljeö  wirb  in  feiner  üierfad)en  @ewid)tSmenge 
Sßaffer  gelöft  unb  bem  3inhihiol  jugefeijt.  ®a6  @emif^  wirb  er^il^t,  bi« 
alleg  gelöft  ift,  unb  fobann  jur  STrodne  oerbampft.  ©ie  jurüdbleibenbe 
9JJifd)ung  ber  wafferfreien  ©ulfate  wirb  mit  fein  gemal)lener  Äol)le  innig 
gemengt  unb  er^i(jt,  wie  oben  befc^rieben.  (gg  Ijat  fid)  ()erauggeftellt,  ba^  eg 
Dorteill^aft  ift,  am  (gnbe  beg  93rojeffeg,  wenn  bie  (gntwidelung  oon  fd)Wcfliger 
©äure  aufge^ört  ^at,  ben  l)interbliebenen  Dppben  bei  fd)Wad)er  9Jotglut  eine 
3eit  lang  einen  ©trom  Suft  jujufüliren.  311g  färbenbe  Dj'pbe  ^aben  biejenigen 
ber  9JletalIe  9hdel,  Kobalt,  9)iangan  unb  (gifen  bie  bejten  (grgebniffe  geliefert. 
Du  einigen  f^ällen  finb  9!}hfc^ungen  oon  jwei  ©ulfaten  ber  angefü:^rten  9)letaÜe 
mit  3iiiffulfat  angewenbet  worben,  in  anberen  f^ätlen  würbe  nur  eing  jener 
©ulfate  bem  3infDitriol  jugeje^t.  'Durd)  3inberung  ber  33er^ältniffe  beg  ©nl= 
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folg  jener  9)?etot(e,  beren  färbenb  toirft,  unb  ebenfo  burd)  gleid)jeitigen 
ßufttfe  mehrerer  foId)er  ©ulfate  ju  bem  ßtnffulfat  fönnen  Farben  Don  me^feln* 
ben  Slbtönungen  er'^alten  njerben.  (S8  tnnrbe  j.  ©.  grüne  ^arbe  mit  einem 
©tief)  inö  33faue  er'^aften,  menn  ^oboftfuffat  Derwenbet  mnrbe,  unb  jmar  in  bem 
33er^ältni§  Don  1000  kg  friftaCfifiertem  3in^^u^f«t  gu  6,16,  12,32,  15,4  ober 
30,8  kg  friftallifiertem  Äobaltfuffat.  Sßeiter  mürben  grüne  Farben  mit  einem 
©ti^  in6  (Selbe  bei  ber  33erraenbung  Don  einem  ®emif(^  Don  S^iefet*  unb  ^obaIt= 
juffaten  erhielt.  §ier  mürben  fofgenbe  3Rifd)ungen  er))robt:  lOOOkgßinffulfat, 
9  kg  friftatfifierteg  9f?idelfuffat,  30,6  kg  ^obaftfuffat  nnb  in  einem  onberen  ^aüe 
15  kg  ^fJideffuffat  unb  46,2  kg  ^oboltjulfat.  33ei  ^nmenbnng  eineö  (Semifd)eg 
Don  SDZangonfuIfat  mit  ^obaftfuffot  mirb  ein  ofioengrüner  f^arbftoff  erjielt.  jDer 
genaue  Son  beö  (Srün6  änbert  fid^  nad)  ber  ongemenbeten  QKenge  ber  ©ulfate 
im  33er^öftniS  p  bem  friftaüifierten  ßinffulfat  unb  be§gfeid)en  nad)  bem  33ers 
l^öftnig  beöSfRangan*  unb  ^obaltfulfatö  untereinanber.  3n  einem  ^aüe  mürben 
12,32  kg  ^obaftjulfat  unb  6,16  kg  frifta£(i[ierte8  9}ianganfulfat  auf  1000  kg 
friftaüifierteg  Dermenbet.  (Selbe  f^arbftoffe  mit  einem  ©tid)  inö  (Srüne 

merben  bei  ber  ißermenbung  Don  9^idelfulfat  erjielt.  ®a§  ^^iidelfulfat  mar  in 
einem  SSeifpiel  im  53erbältni8  Don  3  kg  ju  1000  kg  friftaüificrtem  ^inffulfot 
unb  in  einem  anberen  Don  12  kg  ju  1000  kg  friftallifiertem  3inffutfat.  (Selbe 
big  braune  f^arbftoffe  merben  erhalten,  menn  bag  ©ulfat  beg  QJiangaiig  Der* 
menbet  mirb.  @g  merben  beifpielgmeifc  auf  1000  kg  friftaüifierteg  ^itt^fuffat 
3,  6,  9,  15  kg  friftatlifierteg  SD^anganfulfat  Dermenbet.  ßur  ^erfteOnng  roter 
färben  mürbe  ^errofnlfot  Dermenbet.  ®ie  gebraitd)ten  SSer^ältniffe  maren  bei* 
fpielgmeife  1000  kg  ^inffulfat  auf  9,15  ober  30  kg  friftallifierteg  (SifenDÜriol. 
©raugrüne  garbftoffe  mürben  mit  einer  5[Rifd)ung  Don  Kobalt*  nnb  f^errofulfat 
erjielt.  ®iefe  mürben  in  folgenben  iBerl)ältniffen  ongemenbet;  auf  1000  kg 
friftaüifierteg  ßinffulfat  30,8kg  Kobalt*  unb  30kg  f^errofulfat.  93ei  ber 
^erfteüung  Don  f^arbftoffen  mit  em)3finblid)eren  ^^Ibtönungen  ift  eg  rötlid),  bag 
3inffulfat  ju  reinigen,  unb  l)ierfür  ^at  fid)  folgenbeg  53erfo^ren  alg  nüjjlid) 
ermiefen:  f^ein  gema^leneg  3in^aj^b  mirb  in  biefe  Söfung  Don  3in^fuffat  ein* 
gerül)rt  unb  (S^lorgog  in  bie  f^lüffigfeit  geleitet  ober  eine  gefättigte  ^öfung  Don 
(Sl)lorgag  in  2Baffer  jugefügt.  Sei  3lnmefenf)eit  einer  genügenben  SlRenge  Don 
(Sl)lor  unb  bei  fortmäf)renbem  '^ü^ren  mirb  bog  3iafo}'^b  in  feinfter  Verteilung 
in  ber  Sbfung  erhalten  unb  bag  @ifen,  Äobalt  unb  SJfongan,  meld)eg  alg  Ver* 
unreinigung  Dor^nben  fein  mag,  fäüt  in  menigen  ©tunben  olg  ©egquioj^b  unb 
^erojqb  aug.  ©er  fi^  noc^  unb  nad)  abfd)eibenbe9^ieberfd)lag  entl)ält  au^erbem 
nod)  biejenige  SJienge  beg  3ittloj:t)bg,  melc^e  nid)t  alg  3itt^d)lorib  in  Söfung 
gegongen  ift.  SBenn  eine  unnötig  gro^e  SJienge  Don  3infojqb  Dermieben  morben 
ift  unb  bag  (Sifen  grö^tenteilg  Dorfjer  entfernt  mürbe,  fo  befielt  ber  ilJieberfd)log 
^auptföc^lid)  nur  aug  Äoboltfegquiojpb  unb  SlRangonperojqb. 
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gibt  fe^t  t)erfcf)iebene  ^anbelSforten  tiont  ^öt^ften  2Bet^  btö 

ju  ®rau,  teils  baöon  t)errli§renb,  ba^  baS  3^^^^  öerfdjiebener  3?ein* 

^eit  ift,  ferner  ba^  gteic^jeitig  mit  bem  3^nftt)ei§  bei  ben  beftet)enben  @in* 
ric^tungen  no^  ©taub  unb  mit  in  bie  Kammern  gelangen  tonnen,  melc^e 
baS  tierunreinigen,  unb  enbtid)  baöon,  ba§  bie  3infblumen  no^  un» 

oerbrannteS  3^^  toerteitten  enthalten  tonnen,  weld^eS  oft  bie 

Urfad)c  ber  grauen  f^arbe  fein  mag. 

®er  2;^eorie  na^  follen  32,2  SCIe.  3ittt  40,2  2;te.  3intmei^  tiefem,  aber 
in  ber  “ißraitS  ertiütt  man  anS  täuftic^em  3int  üiet  meniger,  meit  baS  testete 
oiet  eingeniengte  Äo^te  enthält,  bie  auc^  beim  ^uftöfen  beSfelben  in  ©äuren 
jurücfbteibt  unb  tierurfact)t,  ba^  gematjteS  3^i^^  untabet^afte  ©^tiffflci(^e 
annimmt,  meil  fic^  beim  weiteren  ^Bearbeiten  immer  mieber  neue  §ö^ten  bilben, 
aus  wetdfen  ^o^tenftlt(td)en  !^erauSgef(t)tiffen  finb. 

jDaS  aus  ben  @rjen  birett  ^ergefteltte  3introei|  ift  feiten  rein,  fonbern 
enthält  mec^fetnbe  SJiengen  oon  Sabmium*,  Slntimono^^b  ufm.,  moburc^  baS 
Sßei^  beS  3ittto5^bS  inS  ©etbti^e  nüanciert  wirb.  ®aS  auS  3^^^^  fabrijierte 
3intwei^  ift  jmeiertei  ^rt,  ein  fef)r  teid)teS  auS  ben  teilten  ^?ammern  unb 
ein  fd)n3erereS  auS  ben  oorberen.  ®aS  reine  3infwei^  ift  ein  todereS  ^utoer 
mit  einem  beuttic^  bläulichen  ©tic^;  eS  ift  in  SBaffer  unb  in  Dien  untöStidh, 
in  ©äuren,  3tmmoniat  unb  2ttfatien  ooUflänbig  töStid),  wobei  tein  ^nfbraufen 
ftottfinben  barf. 

"©aS  mit  Sein  öl  ongeriebene  3tntwei^  befil^t  bie  unangenehme  (Sigem 
fchaft,  fehr  tangfam  jn  trodnen,  mu^  baher  mit  fog.  ©ittatioen  oerfe^t 
werben,  b.  h-  «lit  ©ubftanjen,  bie,  bem  Seinöl  ober  ber  fertigen  SUflefel^t, 
ein  rafd)ereS  Sirodnen  bcrfetben  bewirten,  5tlS  ©ittotioe  bürfen  in  üorliegenbem 
^atte  teine  ^teiprä^arate,  fonbern  9Jianganüerbinbungen  oerwenbet  werben, 
j.  33.  baS  9)ionganborat.  @ineS  ber  beften  ©itfatioe  bilbet  eine  Sbfung  ber 
SJianganfetfe  CitRonganoteinot)  in  einer  SJtifchung  oon  2:;erpentim  unb  Seinöt. 
2Birb  ein  in  Öl  angeriebeneS  Söfung  oon  SDlanganoIeinat 

in  Seinöt  oerfe|t,  fo  wirb  bie  f^orbe  nur  taum  merttid)  oeränbert;  ftreid)t  man 
fie  auf  ®taS,  fo  bemertt  man  juerft,  ba^  fie  oergitbt,  bann  aber  oerblci^t  unb 
nad)  6  bis  7  ©tunben  jju  bem  urfprüngtid)en  3Bei§  jurlidtehrt.  3luch  ber 
33teijuder  bitbet,  in  geringer  Stttenge  angewenbet,  ein  gutes  ©ittatio.  33eim 
trodnen  beS  ÖIS  oerbrängen  bie  fi^  bitbenben  f^ettfäuren  bie  Sffigfäure  beS 
33IeijuderS,  wobei  fith  baS  fettfaure  SSteioy^b  bitbet.  SSKan  üermiftht  am  beften 
einen  9?aumteit  einer  tonjentrierten  Söfung  oon  Steijuder  in  beftittiertem 
äßaffer  mit  jwei  fRaumteilen  Seinöt  unb  feljt  unter  ftetem  Umrühren  jwei 
fttaumteite  einer  fon^entrierten  Söfung  oon  ätiafti^'  unb  SCerpentinöt  hinju.  SDie 
mil^igtrübe  flüfftge  5[Raffe  wirb  nad)  turjer  3^^!  loufiftent,  ba§  fie  nid)t 
mehr  ftiefet;  fie  trodnet  ootttommen  burchfi^tig.  ©ie  wirb,  wie  bie  Ölfarben, 
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in  S:ubeu  gefüllt  nnb  fonimt  in  (Snglanb  als  altbeinö^rteS  SRaünittet  als 
„©mnption"  in  ben  ^anbel. 

'5)aS  3inftt)ei|  ift  ^um  Öanftrid)  als  inei^e  garbe  fe§r  taugtid),  eS  er» 
forbert  aber  ine^r  Dl  als  baS  S31eitt)eiB.  2BaS  bie  Dedfraft  betrifft,  fo  toer^ält 
es  fid)  fo,  ba^  j\nar  ber  met)r  51nftrid)e  baoon  nötig  finb,  als  beim 

331eimeiB,  ba^  aber  baS  @eroid)t  beS  in  fener  größeren  ^^on  Slnftri^en 
enthaltenen  meiftenS  Heiner  ift,  als  baS  (Semitht  beS  iöleimei^eS, 

roeldjeS  bie  an  3«^!  geringeren  SSlehnei^anftrithe  enthalten.  9)iit  anberen 
Störten:  bie  Dedlraft  beS  ift  bem  ©emithte  nadh  menigftenS 

ebenfo  groB,  »nie  biejenige  beS  SleimeiBeS.  ®aS  3infraeiB  h^t  aber  an  fid) 
ben  auBerorbentlid)en  Sßorteil,  ba^  eS  burd)  äußere  (Sinflüffe,  mie  (Sd)mefet* 
mafferftoffgaS,  ©chmefelbämBfe,  feine  garbe  nicht  änbert  roie  baS  331eimeiB,  unb 
eS  ift  alfo  für  Inftriche  in  SBohnungen  bem  ^leimei^  oorjujiehen. 

^IS  2Bafferfarbe  ift  baS  3intweiB  üjeniger  brau^bar;  namentlid)  hat  eS 
ben  f^ehler,  beim  ©tehen  in  Söaffer  fid)  jn  einer  feften,  jule^t  förnigen  SJtaffe 
abjnfe^en,  bie  fel)r  fd)mer  roieber  ju  öerteilen  ift.  ©ogar,  roenn  baS  3inlmeiB 
an  feuchten  Drten  liegt,  badt  eS  ftch  jufammen  unb  bilbet  Körner  nnb  ÄlumBen, 
n3eld)e  faum  mieber  für  ben  3lnftrtd)  in  Dl  jerrieben  merben  fönnen.  @S  ift 
alfo  notmenbig,  baS  3infroei^  fo  troden  als  möglich  aufjubemahren. 

iBerfälfd)teS  3inttt5ei^  o^er  gabrifate  ber  Jütten,  meld)e  unter  ber  be= 
ftimmten  33ejeid)nung  „3infraeih"  öon  ben  le^teren  abgegeben  merben  unb  neben 
3inlo);i)b  nod)  3ufd^e  anberer  meiner  ^örf3er  enthalten,  fommen  im  ^anbel 
nur  feiten  oor.  ©djmefelfaureS  Sarht  mürbe  fid)  barin  mie  im  Sleimei^  leid)t 
auffinben  laffen,  meil  baS  reine  3int>’5eiB  in  ©aljfänre  unb  oerbünnter  ©dhmefel» 
fnnre  oodftänbig  löslich  ift,  alfo  ben  fchmefelfauren  33arht  ungelöft  jurüdlaffen 
mürbe.  3;n  ©alpeterfänre  foll  fi^  baS  3int*neih  ohne  nennenSmerteS  2Iuf» 
braufen  löfen;  ein  etmaiger  fRüdftanb  fann  auS  ißarhumfulfat  ober  au^  Shina» 
ISlai)  (^'‘aolin)  beftehen;  biefeS  le^tere  färbt  bie  f^^lamme  beS  SBunfenbrennerS 
gelbli^grün. 

2.  ©^mefeljinf,  ZnS. 

©d)mefe4inf  fommt  im  föiineralrei^e  als  „3intblenbe"  in  großen 
Duantitäten  oor  unb  bilbet  einen  großen  Deil  beS  ^Rohmaterials,  auS  melchem 
baS  metallifdhe  3inl  hdttenmännifth  gemonnen  mirb.  Slber  felbft  baS  reinfte 
natürli^e  ©chmefeljinf,  baS  man  bis  jefjt  gefunben  hat,  ift  niiht  rein  mei^, 
fonbern  gibt  nur  ein  filbergraueS  “^uloer,  non  meinem  fd)on  im  1.  Deil  unter 
(Srbfarben  bie  Öiebe  mar. 

Das  fünftli^e  ©chmefeljinf  ift  bagegen  ein  fehr  fdhöneS  meines, lodereS 
^uloer  Don  anfehnlither  Dedfraft.  3Ran  erhält  eS  auf  naffem  Söege,  menn 
man  in  allalifche  3inloj:t)blöfungen  ©chmefelmafferftoffgaS  leitet,  ober  menn  man 
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in  bieje  ober  in  neutrale  ^öfungen  oon  3info5^bfol5en,  j.  33.  non  reinem  3“^^' 
oitriol,  S^lorjinl,  l'öfungen  non  ©cl)raefelanalien  gie^t,  inobei  bann  ba§ 
©d)mefeljint  al§  meiner  9^ieberfc^lag  erl)alten  inirb,  ber  nun,  mie  non  garb* 
nieberfdjlägcn  gefagt  mürbe,  meiter  bejubelt  mirb.  ©eine  (Sntfte^ung  erfolgt 
bei  biefen  djcmif^en  3c’^f^*5ungen  nad)  ben  @leid)ungen,  j.  33.; 

Na.2  0,  ZnO  -fHaS  =  Zn  S  +  Nag  0,  Hg  0, 

KgO,  ZnO  +K2S  =:ZnS  +  2K2  0, 

ZnCl2  +  Na2S  =  ZnS  +  2NaCl. 

jDie  ^arftetlung  non  ©c^mefeljinf  auf  naffem  3Bege  erfolgt  nac^^unge 
(®.fR.=3?.3^r.  48  691)  in  folgenber  Steife.  3Bie  befannt,  gelingt  bie  ®ar= 
ftetlung  bjro.  gdtlung  non  ©d)roefeljinf  auö  neutralen  möfferigen  ^'öfungen  non 
3inffaljen  inittelö  ©d)mefelmafferftoff8  nur  fet)r  unnoEf ommen ,  unb  in  fauren 
Söfungen  non  3in^^a^8en  entftef)t  bur^  ©djmefelmafferftoffgaö  gar  fein  fJ^ieber* 
fdjlag,  menn  bie  anmefenbe  freie  ©äure  eine  ber  ftörferen  ift.  3lu8  einer  mit 
reiner  (Sffigfäure  nerfe^ten  möfferigen  effigfauren  3infojQblöfung  mirb  bagegen 
ba8  3^^^  ©djmefelmafferftoff  al8  ©^mefeljinf  geföEt.  Um  nun  ouö  in 
353affer  löSlidjen  3inffaljen,  auöfc^lie^lic^  be§  effigfauren  3^^^/  fömtlidjeg  3^«^ 
alö  ©dimefeljinf  ju  geminnen,  bient  ba8  folgenbe  33erfal)ren:  3*^ 
©djmefelmafferftoff  ju  be^anbelnben  möfferigen  3tnffal5löfung  fe^t  man  irgenb 
ein  fdjmefelfaureg  ©alj,  meines  in  Söaffer  löglid)  unb  inbifferent  gegen  ©d)mefel* 
mafferftoff  ift,  l)in3u.  folgenbe  fdjmefelfanren  ©alje  f ommen  hierbei  nur  in 
33etra^t:  ©^mefelfaureg  .^ali,  f^mefelfaureg  9^atron,  fdjmefelfaure  Stonerbe, 
fdjinefelfaureg  3lmmonium  unb  fd)mefelfaure  3)iagnefia.  @in  beftimmteg 
Duantum  beg  3ufaljcS  eineg  ober  mehrerer  biefer  ©alje  ju  ber  möfferigen 
3m!faljlöfnng  anjugeben,  ift  nid]t  nötig;  bie  ^ölfte  beg  ©emic^teg  non  bem  in 
ber  Söfung  entl)altenen  meiften  f^öEen  genügen,  .^at 

man  nun  bag  betreffenbe  ©alj  in  ber  möfferigen  3inffaijlöfung  aufgelöft,  fo 
leitet  man  ©c^mefelmafferftoff  in  biefe  ein  unb  eg  gelingt  auf  folc^e  3Beife  leitet 
unb  fid)er  bie  3lugföEung  beg  ganzen  alg  nnlöglid)eg  ©c^mefeljinf. 

®abei  ift  eg  gleid)gUltig,  ob  ber  ©d)mefelmaffcrftoff  gagförmig  ober  in  möfferiger 
Söfung  eingebrad)t  mirb. 

Slang  fteEt  bag  ©c^mefeljinf  unter  gleid)5eitiger  ©eminnung  non§i)braten 
ber  alfalifc^en  Srben  bar  (®.  9h-.  17  399),  inbem  er  bagfelbe  aug  Söfungen 

non  3info3:t)b  in  fauftif^em  31mmoniaf  (ober  in  ^ali=  ober  9Jatronlöfungen) 
mitteig  ©d)mefelftrontium  ober  ©d]mefelbart)um  augföEt. 

Sine  befonbere  3lbart  beg  ©(^mefeljinfg  ift  bag  fog.  p^ogpf)oregjierenbe 
©djmefel jinf,  meldjcg  mand)e  praftifd)e  31nmenbung  finbet.  3)ag  p^og» 
pl)oregjierenbe  ©(^mefeljinf  bietet  gegenüber  ben  p^ogpljoregjierenben  ©dpnefel* 
nerbinbungen  ber  alfalifd)en  Srben  (Salcium,  ©trontium  ufm.)  ben  33orteil  bar, 
beftönbig,  unlögli^  in  3Baffer,  gernd)log  unb  für  bie  §aut  nollfommen  un=: 
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fc^äbtic^  ju  fein.  ift  eine  5)arfteIIung  btefeg  ©^wefeljinfö  befannt,  welche 
barin  beftel)t,  über  friftallifierte8©d)tüefeljtn!  in  einem  mä^renb  4  biö  5  0tnnben 
fe^r  ftarf  er^iljten  'ißorjellanro^r  einen  langfamen  Strom  oon  inbifferentem 
@a§  [SBafferftoff  (®et>ille  unb  Srooft),  ©ticfftoff,  jdjmeflige  ©änre  ober 
©d^mefelmafferftoff  (@ibot)]  ^inrcegftreirfjen  ju  taffen.  33ei  biefer  unbequemen 
unb  teuren  ^arftettunggmeife  merben  inbeffen  nur  geringe  ^SJiengen  üon 
f)^oreSjierenben  ^riftatlen  ermatten. 

jDa8  S5crfo^ren  oon^enrq  (3).  9^ir.  66  605)  ermöglicht  bie  gemerb* 

tithe  3)arftettung  biefeS  “^Probufteg.  3)iefeg  S3erfahren  umfaßt  bie  fotgenbeu 
Stabien : 

1.  3[)ian  betjanbett  eine  Söfung  eineg 
5lmmoniaf : 

ZnCl2  +  2NH40H  =  Zii(0H)2  +  2  NH^Cl. 

2.  Sttlan  löft  ben  fo  gebitbeten  3in^05t)bh^bratnieberfd)tag,  o^ne  i^n  öon 
ber  f^tüffigfeit,  tt)etd)e  Chlorammonium  enthött,  ju  trennen,  mieber  in  über» 
fchüffigem  Slmmoniaf  auf  unb  fäüt  bie  erhaltene  f?öfung  burch  ©^mefet» 
mafferftoff : 

Zn(0H)2  +H2S  =  ZnS  +  2H20. 

3.  3)ag  nad)  2.  erhaltene  ©chmefetjinf  mirb  ungefähr  eine  halbe  ©tunbe 
hinburch  in  einem  ^orjetlantiegel,  metcher  in  einem  mit  Äohle  auggefütterten 
STontiegel  ober  einem  ©raphittiegel  untergebrad)t  ift,  bei  SBei^gtut  gebronnt. 

®ie  ju  oerroenbenben  ©toffe,  ©atsfdure  unb  2lmmoniaf,  müffen 
dhemifch  rein  fein.  ©änre  bigeriert  man  fo  tauge,  big  eine  öötlig 

neutrale  Söfung  bon  Chtorjinf  gebilbet  ift,  mog  man^mal  mehrere  S:age  mährt. 
23ei  ber  gättung  ber  ammoniathattigen  Söfung  burch  ©d)mefelroaffcrftoff  ift 
ein  feibft  nur  geringer  Überfd)u§  non  ©chroefelmafferftoff  3U  oermeiben,  anberer» 
feitg  ift  aber  auth  eine  boltftänbige  f^^ättung  erforberlid).  3“  biefem 
mu§  man  gegen  bag  Cnbe  ber  Dperation  fehr  häufig  eine  ^robe  ber  f^lüffig» 
feit  nehmen,  biefe  ^^robe  fd)nell  filtrieren  unb  berfetben  einige  SEropfeu  einer 
$?öfung  öon  f^errocqanfalium  jnfeljen,  mobei  nur  eine  fehr  nnbebeutenbe  Trübung, 
herüorgernfen  burd)  g^errocqanjinf,  entftehen  barf.  33or  alten  3)ingen  ift  bie 
93itbung  bon  SBafferftoffbifutfib  ju  bermeiben,  mettheg  erzeugt  mirb,  menn  bie 
f^ättung  bur^  ©chmefetmafferftoff  jn  feljr  befchleunigt  mirb  ober  biefelbe  unter 
jDrud  ftattfinbet;  beim  eg  tritt  nad)trägtid)e  36rfefeung  biefeg  !Difulfibg  in 
©d)mefel  ein,  meld)er  bie  bernichtet.  ©obatb  bie  Fällung 

botlenbct  ift,  lä§t  man  bie  f^tüffigfeit  12  ©tunben  hinburdh  ruhig  ftehen,  man 
befantiert  bann,  mäf^t  mehrere  9Jiate  burcp  3)efontieren ,  f^üttet  hernad)  ben 
9Zieberfthlag  auf  ein  ©augfilter  unb  beenbet  bag  SBafcpen  mit  beftiltiertem, 
fohtenfäurefreiem  3Baffer.  ®ag  ^Irodnen  gefd)ieht  am  beften  im  luftleeren 
9^aume  über  abforbierenben  Körpern,  j.  33.  ©djmefelfäure.  3)ag  Calciuieren 
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erforbert  feine  anberen  Sorfidjigmaferegeln  alö  biejenigen,  ttjefc^e  üblid)  finb,  um 
bte  cafcinierten  ^vobufte  nor  jeber  Dj^bation  ju  bewahren.  jDa§  nQ(^  bem 
befd^rtebenen  33erfa^ren  er^attene  p^oöpl^oreöjterenbe  ©d)inefefjtnf  fann  mit 
9KaIerbinbemittefn  öermifdjt  werben,  um  banu  jum  Seiten,  j^um  3lbtöneu 
unb  ju  uerfdjiebenen  9Jiatereijwedeu  (Dt^,  Sempera*,  ^^3ofteII*,  (Sufauftif*  ufro. 
9Jiotevei)  auf  beUebigeu  Oegeuftänbeu,  wie  ©tein,  §ofj,  DJiarmor  ufw.,  35er= 
weubung  ju  fiubeu.  ©oId)e  33iubemittet  fiub  befanutUd)  bie  fetteu  unb  bie 
flüchtigen  Öle,  @ummi,  2ßad)g,  Sllbumin,  ©tärfe,  Seim,  gettförper, 

©thminfe,  ©olbcream  ufw. 

Sid  fel^t  wirb  bie  ©arftedung  be§  reiuen  ©d)wefeljiuf8  ald  SRalerfarbe 
uoth  nid)t  im  großen  betriebeu;  bo^  wäre  fie  uid)t  unpraftifch,  benu  weuu  eg 
im  großen  gelänge,  j.  aug  geröfteter  ßinfblenbe,  bie  uac^  ber  Slöftung  jum 
größten  Sleil  ZnO  barftettt,  wenn  bie  reinfte  Slenbe  augewenbet  wirb,  bag 
ßinfojpb  bur^  Sehanblung  mit  St^natronlauge  in  Söfung  ju  bringen,  fo  würbe 
biefe  Söfung  bur^  HaS  ober  Na^S  gefällt  werben  fönnen,  of)ne  ba^  groge 
Soften  entfteljeu,  ba  bag  angewenbete  S^atron  big  auf  ben  unoermeiblid)en 
Slrbeitgoerluft  wieber  erhalten  wirb. 

dagegen  fommt  alg  wei§e  9Jialerfarbe  ein  ^robuft  im  t^anbel  oor,  bog 
aug  ^ermanentweiü  nnb  ©chwefeljinf  befteht  unb  Sithopone  genannt 
wirb.  (Sg  wirb  unten  baoou  bag  5J?ötige  angeführt. 

3luf  bem  Umftanbe,  ba§  bog  ©^wefeljinf  felbft  eine  wei^e  f^orbe  ift, 
beruht  bie  Unt)eränberlid)feit  beg  ßinfoppbg  gegen  bie  (Sinwirfung  oon  fchwefel* 
haltigen  @ofen,  weldje  bag  ßwfoppb  in  ©chwefeljinf  oerwaubeln  fönnen.  ®enn, 
ba  bag  “iprobuft  ber  Sinwirfung  biefer  @afe  wieber  weig  ift,  fo  wirb  baburd) 
bag  äußere  Slnfehen  eineg  3infoppbanftrid)g  ni^t  beeinträchtigt,  wenn  aud)  bie 
Dberfläd^e  eine  chemifche  33eränberuug  erfahren  hot. 

3.  Sithopone. 

Unter  Sithopouen  im  ollgemeineu  ©inne  oerfteht  mau  ©emifche  oon 
3inffutfib  nebft  3iJ'^oi-pb  mit  ben  ©ulfaten  alfalifd)er  Srben,  im  engeren 
©inne  folche  mit  33arpumfulfat.  3)ie  iubuftrielle  Sinführung  ber  Sithopoue 
hat  man  nameutlid)  Drr  ju  oerbonfen.  Sr  laugte  roheg  ©chtnefelbarpum, 
erhalten  burch  ©lühen  oon  ©djwerfpot  mit  ^ohle,  oug,  teilte  bie  Söfung  in 
jwei  Seile  unb  Oerfe^te  ben  einen  Seil  mit  Shlorjiuflöfung ; 
ein  Siieberfchlag  oon  ©^wefeljinf,  währenb  Shlorbarpum  in  Söfung  geht. 
Ohne  ben  Stieberf^lag  ab^ufiltrieren,  wirb  ju  bem  ©emifd)  ber  übrige  Seil  ber 
©^wefelbarpumlofung  unb  eine  Söfung  oon  3inffulfot  hinjugefügt,  fo  ba^  ber 
fd)lie§li^  gebilbete  f)tieberfd)log  aug  einem  ©emif^  oon  ©^wefeljiuf  unb 
^arpumfulfat  befteht.  S)iefer  9^ieberfd)lag  wirb  nach  bem  2Bafd)en  unb 
Sroefnen  auf  bem  §erbe  big  jur  Sfotglut  erhi^t  unb  bann  in  foltern  Söoffer 


122 


Sttt)o))one. 


abgefd)redt,  raoburd)  baö  ^it^opone  eine  33erbtc^tung  feiner  33efd)affenl)eit  er* 
fä^rt.  jDurc^  baö  @Iü^en  ge^t  ein  Seil  beg  3^nffulfibg  in  3info};^futfib  nnb 
fdjüe^Ud)  in  3into5i)b  über,  fo  ba^  im  fertigen  Sittjofjone  ein  ©ernifii^  öon 
3inffutfib,  ßinfoj^futfib,  wnb  33ar^umfulfat  bor^onben  ift.  ©pater 

^at  Orr  ßinfer^e  burd]  Satcinieren  in  ^i^ffulfat  übergefü^rt,  mit  Söaffer 
auögelaugt  nnb  bie  Söfung  (1,15  fpejififd)e8  @emid)t)  mit  einer  Söfung 
(1,06  fpejififd)eS  @emid)t)  bon  ©trontiumfulfat ,  ertjalten  burd)  ®Ui^en  bon 
©trontiumfutfat  mit  Äot)Ie,  auSgefällt,  moburd)  ein  9^ieberfd)tag  bon  ©d^mefet* 
jinf  nnb  ©trontiumfutfat  ert)atten  mirb,  ber  in  oben  angebeuteter  Söeife  meiter 
be^anbett  mirb. 

Sßittiam  fällt  S^lorjinf  mit  ©d)mefetca(cium,  filtriert,  fe^t  (5f)totbarpum 
^inju  nnb  fällt  mit  ©tauberfatj ;  ber  fertigen  f^arbc  mirb  etmaS  StRagnefia  ju* 
gefegt,  moburd)  fic^  biefelbe  beffer  mit  Ot  ober  f^irniS  berarbeiten  tä^t. 

5Rac^  ©riffit^  bermenbet  man  bag  ©atciumfutfib  aug  ben  S^üdftänben 
ber  ^ebtancfobafabritation,  metc^eg,  mit  ßinfbitriol  bermifdjt,  einen  9^ieberfd)tag 
bon  ©d)mefetjinf  nnb  ©atciumfulfat  (®ipg)  ergibt,  9}Jan  bermifd)t  ferner 
mit  ©^torbarpumtöfung  unb  fätit  mit  33itterfatj,  fo  ba§  ber  fertige  9Heberf(i^Iag 
aug  33arpumfulfat  unb  ©ipg  beftet)t.  SRan  fann  aud)  S^torbarpum 

mit  ßinifutfat  im  Überfc^u^  augfätlen  unb  bann  ©cpmefetcatcium  pinjufitgen 
ober  ein  ©emif^  bon  Splorbarpum  unb  ©djmefelbarpum  (bjm.  ©ci^mefelcatcium) 
ju  gteicper  3iti^t*ttriot  jur  StugföHung  bringen  ufm.  3e  nod)  ben 

angemanbten  äJJengen  ber  ©atje  befi^t  ber  9lieberfd)tag  bie  ermünfdjte  3^^* 
fammenfe^ung.  Oie  beften  9^efuttate  merben  inbeg  erpotten  bur^  ^Inmenbung 
bon  äRe^rfacpf^mefetcatcium,  metc^eg  burd)  ^od)en  bon  35  Stn.  ©alciumfutfib 
mit  60  Sin.  ©d)mefet  erpatten  mirb. 

@g  ift  bemerfengmert,  bo^  man  feine  gute  f^arbe  erpält,  roenn  mau  bie 
einjelneu  23eftanbteite  ber  Sitpopone,  b.  p.  ©djmefetjinf,  Sarpumfutfat  ufm., 
jufammen  bermtfd)t  ober  bermaptt.  @g  fcpeint  bieg  barauf  ju  berupen,  ba§  bei 
ber  ^lugfäßuug  in  einem  ftüffigen  äRebium,  bjm.  ju  gteidjer  3eit,  bie  innige 
?[Rifd)ung  ber  9?ieberfd)täge  biet  mirffamer  erhielt  merben  fann,  atg  beim  ein* 
fad)en  33ermapten  ber  fertigen  Körper. 

@g  mögen  feljt  einige  Oarftettunggmetpoben  ber  Sitpopone,  bon  benen 
einige  größere  Stnmenbung  gefunben  paben,  angefüprt  merben. 

Slang  bermenbet  (O.  0t.*''fß.  ^Ix.  6733)  nid)t  3inffat3e,  mie  Splorjinf, 
3infbitriot,  fonbern  bie  Söfungen  bon  3ibfojpb  in  %atfatien,  metd)e  er  mit 
©d)mefetatfalien,  ©djmefelammonium,  ©cpmefetbarpum  ufm.  jur  5tugfät(ung 
bringt.  Oaburd)  geminnt  er  ^ttjalfotien  atg  9?ebenprobuft  taut  fotgenbem  ©dpema : 

Zii(0Na)2  ^NaaS  +  2H2O  =  ZnS  +  4NaOH. 

SBirb  ftatt  ©d)mefetnatrium  bag  ©d)mefetbarpum  ober  ©d)mefetcatcium  an* 
gemenbet,  fo  erpätt  man  ein  ©emif^  bon  ©djmefetjinf  mit  öarptppbrat 
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bjm.  .^olf^^brat,  weites  mit  ©^mefeljäitre  öerfe^t  ben  öitl)oponemebci-fd)Iag 
ergibt. 

®ie  jDoppeInieberfd)Iäge  üon  ©dimefel^inf  unb  fc^mefelfaurem  ^ßari^t,  aud) 
@d)mefeljinf  unb  f^mefelfaurem  ÄaH,  fomie  überl)aiH)t  ade  Gemenge  toon  ge* 
fälltem  ©djiuefeljinf,  ^ergeftedt  au8  ®d)it)efeIoifaIien  mittels  ßinlfdjen,  mie 
fie  in  ber  gorbentec^nif  al8  roei^e  ®edfarben  eingefü^rt  finb,  Ijaben  ftetS  eine 
nid)t  unbebeutenbe  SJlenge  freien  ©djinefet  im  ißrobufte  mitgefädt.  ®iefer 
0d)tr)efel  mirb  im  f^abrifationSprojeffe  abgeröftet.  hierbei  t)at  man  big  feljt 
mit  ^tnei  Übeln  ju  fämpfen  ge^bt:  enüneber  bie  Slbröftung  ift  ju  fd)n3ad^,  fo 
ba^  freier  (Sd)roefel  im  -ßrobuft  tierbieibt  unb  bei  feber  33teit>erbinbung  in  f^arbe 
nnb  f^irnig  ftörenb  auftritt,  ober  bie  Slbröftung  ift  fo  [tarf,  ba§  bei  bem  im 
gemö^nti^en  9iöft^rojeffe  nnoermeiblic^en  Snftjutritte  au^  bog  ©djmefeijinf 
mit  jerfeijt  mirb,  moburd)  fi^  ein  fef)r  firmer  Iöglid)eg  bafift^eg  ßinffulfat  im 
ißrobufte  bilbet  unb  Dualität  nnb  SErodenfäfiigfeit  ber  f^arbe  oerbirbt.  Dag 
5tbröften  ber  ilHeberfc^täge  nnb  ©emenge  gefd)ie{)t  nad)  bem  ißerfa^ren  üon 
eigner  (D. 9^r.  3589)  in  einer  SSJtuffel,  in  mett^e  an  ber  bem  ^bjuge 
entgegengefeljten  ©eite  ^od)gefpannter  über^iljter  SBafferbampf  ^ineinge))re^t 
mirb.  53ei  minbefteng  400®  C  Dampf^i^e  in  einer  mei^glü^enben  9}?uffel 
mirb  bag  ©c^mefeljint  oodftönbig  in  Binfof^b  nmgemanbelt.  Dur^  ben  über* 
^iijten  iBafferbampf  mirb  ader  freie  ©djmefel  fd)neder  unb  oodftänbig  in 
fdjmeflige  Dämpfe  umgefel^t,  mä^renb  ber  fräftige  ©trom  biefe  Dämpfe  mit* 
rei|t  unb  gleid)jeitig  bie  atmofp{)ärif^e  Suft  augfd)Ue|t.  SlJiit  etwa  fid)  jer* 
fe^enbem  ©dünefeljinf  fe^t  fid^  ber  Söafferbampf  babei  in  ©d]mefehrtafferftoff 
unb  Binfoppb  um  unb  rei^t  bag  ®ag  ebenfadg  mit  fort;  unb  man  fann  berart 
bei  bem  erforbertidjen  §i§egrab  adeg  ©^mefetjinl  in  Binftneiß  umfeljen.  3n 
febem  mirb  bag  garbeprobnft  rein  oon  freiem  ©^mefel  unb  bafifdjcm 
Binffutfat. 

iRad)  bem  D.  9t.*‘i)3.  6151  begf eiben  Srfinberg  roirb  SBafferbampf 

burd)  ^oljlenfäure  erfeljt,  inbem  man  oodftänbig  fauerftoff freie  genergafe 
mitteig  eineg  Körting fd)en  2Ipparateg,  eineg  (Sppauftorg  ober  bergleidjen  ein* 
fül)rt;  man  erpält  fdjlie^Iid)  bagfelbe  Ütefultat,  nämlid)  ein  tedjnifd)  I)öl)er  oer* 
mertbareg  calcinierteg,  abfolut  reineg  Bintoppfnlfib. 

53erfe^t  man  nad)  8  n b  m  i  g  (D.  9^.*i}3.  Dir. 45  952)  eine  fonjentrierte  8öfung 
oon  fi^mefetfaurem  ßin^  ttiü  fo  oiel  einer  gefättigten  8öfung  ton  (S^Iornatrium, 
ba^  auf  1  DJlol.  ZnS04  minbefteng  2  DDloI.  Na  CI  torpanben  finb,  ober  löft 
man  in  einer  8bfung  oon  fdjtoefelfaurem  ßinf  oon  ettoa  1,27  fpejififc^em  ®e* 
\üid)t  eine  entfpred)enbe  DJlenge  (Splornatrinm  auf,  ober  löft  man  enblic^  in 
einer  ^odjfal^Iöfung  eine  entfpredjenbe  DDlenge  Binifulfat  anf,  am  jmedmä^igften 
fo,  ba^  eine  Söfnng  oon  etwa  1,37  fpejifif^eg  ©eioi^t  erl)alten  mirb,  fo 
fc^eibet  M,  toenn  bie  f^Iüffigfeit  anf  14  big  12®  abgelü^It  mirb,  ©lauberfalj 
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ou§,  tüä^renb  S^lorjint  in  Söjung  bleibt.  Sä^It  tnan  bie  S3erl)ältniffe  fo,  ba^ 
in  fonjentrierter  Sßfung  auf  1  9KoI.  3  SJiol.  Sljlornatrium  üor* 

l^anben  finb,  fo  f^eibet  fi^  fd)on  bei  20®  C  ©laiiberfalj  ou8.  3)ie  lng> 
fd)eibung  oon  ©lauberfatj  ift  ftet^  um  fo  tiottftänbiger,  je  ftärfer  abgetü^It 
mirb,  ÜDie  (Stjlorjinflöfung  fdfeibet  beim  33erfe^en  mit  ©d^roefetbar^um 
©^mefeljiuf  au8.  3u  Söfung  bleibt  (St)Iorbar^um,  baS  mit  einer  Söfung  beg 
oben  gemonnenen  ®(auberfalje8  gemifdjt  mirb,  mobei  f(i)mefelfaurer  S3arJ)t 
(Blanc  fixe)  entfielt.  3)a8  bann  in  ^öfung  befinbtid^e  (S^tornatrium  mirb 
auf«  neue  in  ben  )Proje^  eingefü^rt,  ®en  Sßerlauf  ber  ^rojeffc  jeigen  folgenbe 
(Gleichungen: 

Zn  S  O4  +  2  Na  CI  =  Zn  CI2  -j-  Na2  S  O4 , 

ZnCla  -fBaS  =  ZnS  +  BaCl2, 

BaC]2  +  Na2S04  =  BaS04  -f  2  Na  CI. 
gUr  bie  ^erfteHnng  oon  „©ulfofione"  rairb  nad)  ©teinau  (®.  9^.=^. 
yix.  74  591)  ©d)mefetbart)um  burch  ©chtrefelcalcium  erfeljt.  ®er  9?ieberfchlag 
enthält  bann  narf)  ber  (Gleict)ung:  CaS-t-ZnS04  =  CaS04-j-ZnS  met)r 
ober  meniger  f^mefelfaure«  (Salcium  an  ©teile  be«  fcl)raefelfauren 
i8art)um«.  ©a«  ©d)ntefelcalcium  mirb  in  Iö«Iid)er  f^orm  baburd)  erhalten, 
ba|  50  2;ie.  ©dhmefelblüte  mit  50  j£ln.  St^falf  in  1000  Sdn.  SBaffer  gefodjt 
merben.  (S«  entftehen  neben  einfa^em  (Salciumfulfib  and)  ))3olhfulfibe  be« 
Calcium«  (CaSg,  CaSg),  mel^e  mefentlid)  jur  ^rjielung  eine«  meidjeren  unb 
gefdjineibigeren  ißrobufte«  beitragen,  al«  e«  ba«  gen3öhnlid)e  ?ithot)one  ift.  @« 
mirb  nämlid)  beim  9lu«fäIIen  be«  ©chioefeljinf«,  bei  einer  ^Xemperatur  oon 
44®  C,  eüoa«  freier  ©^mefel  mit  niebergeriffen ;  berfelbe  mirb  beim  nad)* 
folgenben  91u«glühen  be«  9?ieberfd)lage«  bei  einer  jtemperatur  Oon  250  bi« 
300®  C  mieber  frei  unb  erzeugt  bei  feinem  ®ntmeid)en  eine  Slufloderung  ber 
ganjen  SRaffe.  Sßährenb  nad)  bem  früheren  25erfahren  ba«  Sithopone*(GIüh' 
probuft  nod)  h^iB  Sßaffer  abgefchredt  merben  mu^te,  ift  bie«  bei  bem  oben 
befchriebenen  ©ulfoponeprobuft  nid)t  nötig. 

(5lau«  benuljt  (ü). 9Jr.  26418)  jur  ^erftetlung  oon©d)mefeIjtnl 
unb  ©trontinmoj:pbhpbrat  bie  Kombination  folgender  ^rojeffe:  ^Die  ßci'fefeung 
oon  ©trontiumfnlfhpbrat  burd)  9llfali  unb  bie  33enu^ung  ber  fo  erhaltenen 
Sange  oon  2llfalifulfl)i)brat  jum  9lu«fäIIen  ber  Söfungen  oon  3^*^fophb  in 
fohlenfaurem  9lmmoniaf  ober  oon  fohlenfaurem  Slmmoniaf,  fomie  ba« 

Kauftifijieren  be«  hierbei  entftanbenen  fohlenfauren  Slllali«  für  33enu^ung  ber 
Sauge  jur  3erfe(jung  neuer  ?[Rengen  oon  ©trontiumfulfhpbrat. 

'üD'JeiBner  oerfährt  (Ü).  9i.=‘')ß.  9^r.  4626  unb  5926),  um  SJiifchungen  oon 
Blanc  fixe  unb  3i’^'ftt)eiB  Jur  Bereitung  oon  Ölfarben  oermenbbar  ju 
machen,  foIgenbermaBen.  3^^  einer  Söfung  oon  DJatrinmcarbonat  mirb  fo 
lange  reine«  3io^foiföl  9efe(?t,  al«  ein  9iieberfd)Iag  oon  3wfearbonat  entfteht. 
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!Dann  fügt  man  unter  Umrüt)ren  S^Iorbarijum  ^inju,  bt8  ade  ©ctjmefetfäure 
beS  entftanbenen  ^fJatriumfuIfatö  atö  33ort)umfutfat  auggefäHt  ift.  ®er  S^ieber* 
fc^tag  mirb  auögeroafc^en  unb  getrocfnet.  ©obann  bringt  man  btefeg  getroctnete 
©emenge  non  3mfcarbonat  unb  Sar^umfutfat  in  eine  gteic£)mä§ig  burct)gtüf)te 
SfJiuffel,  bis  eS  in  möglid)ft  furjer  3eit  gteid)mö^ig  glü^t,  unb  jiet)t  eS  bann 
in  falteS  3Baffer.  ®aS  @IUt)en  bemirft  bie  Ummanbtung  beS  3^*^^carbonatS 
ju  3in!tt)ei^;  baS  ^bfd)re(fen  biefer  geglühten  äJiaffe  bercirft:  a)  ein  33erbid)ten 
biefeS  3infmei§  ju  bcbeutenb  [tärferer  ®edfraft ;  b)  bie  3ei;ftörung  ber  ©trnftur 
ber  fleinften  SEeitdjen  beS  f^mefelfauren  S3art)umS  unb  baburd)  luf^ebung  ber 
lidjtbrec^enben  ©genfd)aft;  c)  bie  innige  ©ur^feljung  beiber  erleidjtert  unb 
er^ö^t  ben  in  a)  unb  b)  angeftrebten  3ü5ed  in  bem  S)iafee,  ba^  baS  ©efamt* 
^robuft  ftärfer  bedt,  atS  jeber  Äörf3er  für  fid)  adein,  aifo  aut^  eine  weit  ^ö^ere 
ted)nif^e  SSermertung  finbet,  atS  baS  ©emenge  ber  feparat  bargeftedteu  beibeu 
^ör^er. 

(Ebenfalls  ein  ©emif^  toon  3in^03?^^  uiib  23 ar^umfulf at  roirb  nad) 
bem  80751  öon2lIberti  nac^  foIgenber9Jiett)obebargeftent.  ©e* 

maf)tener  3in!oitrioI  mirb  mit  ber  äquioatenten  iOlenge  fo^teufaurem  Äalf 
(treibe)  ober  fo^Ienfaurem  23ar^t  (SBit^erit)  innigft  gemifd)t  unb  biefeS  ©e- 
mifd)  in  geeigneten  Öfen  met)rere  ©tunben  einer  müßigen  ©Iü(){)i^e  auSgefe^t. 
3)ie  gefamte  9)iaffe  fd)mi(i^t  jnnäd)ft  in  bem  Äriftat(n3affer  unb  finbet  babur^ 
eine  au^erorbentlid)  feine  23erteilung  unb  2Jiifd)ung  ber  Körper  ftatt.  23ei 
[tärferer  (Srmärmung  bläl^t  fid)  bie  SOiaffe  unter  2SerfIüc^tigung  bcS  ^riftaH* 
wafferS  onf  unb  jerfeljt  fic^  bei  fortgefeljtem  mäßigen  ©füf)en  unter  gleid)* 
zeitigem  Fortgänge  ber  to^Ienfäure  anmäf)ü^  ju  fd)mefeffaurem 

^att  bjm.  fd)Wefeffaurem  23arqt.  ®ie  ^er  beiben  Körper  tritt  im 

©emifc^  unter  2ßed)felmirfnng  bei  fe^r  oief  geringerer  ©lü^^i^e  ein  afS  bei 
jebein  einjelneu  ber  Körper  für  fid),  b.  f).  fowo^t  3infoitriof  mie  fo^Ienfaurer 
Äaft  unb  fo^fenfaurer  23art)t  erforbern  jur  3erfe^ung  in 
©d)n)efelfäure  bjtn.  in  Äofjfenfäure  unb  ^alf  ober  iöavqt  eine  fef)r  bebeutenb 
f)ö^ere  Temperatur,  als  jur  Umfeijuug  beS  angefüf)rteu  ©emifd)eS  biefer  Körper 
uotn3cnbig  ift.  gür  bie  3e':fe<jung  beSfelbeu  jum  meitauS  größten  Teile  genügt 
längeres  ©lü^en  über  einem  einfad)en  guten  23unfenbrenner,  mäl^renb  bei  ber= 
fefben  Temperatur  bie  3e^fc<?uii9  tion  3itt^'^ttrioI  unb  fopfenfaurem  .^alf  nur 
jum  ffeineren  Teil,  bie  fo^tenfaurem  23arpt  überf)aupt  nid)t 

erfolgt.  Tie  gleichen  9vefultate  merbeu  in  einem  gemöpnlit^en  ©lü^ofen  erjieft, 
roä^renb  bie  3erfe^ung  beS  fopleufauren  23arptS  für  fid)  nur  in  ganj  befouberS 
fonftruierten  ©lü^öfen  bei  ber  toier*  bis  fed^Sfot^  l^of)eu  ©Utt)temperatur  gelingt. 
TaS  ©lü^en  beS  ©emifd)eS  im  Ofen  mirb  nur  fo  fange  fortgefe^t,  bis  noc^ 
eine  geringe  S!)ienge  oou  unjerfeljtem  3infüitriof  bjm.  fo^fenfaurem  Äaff  ober 
foptenfaurem  23arpt  oorf)anben  ift,  ba  baburc^  bie  Trocfenfäf)igfeit  ber  f^arbe 
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ganj  au^crorbentUii)  er^ö^t  wixh.  ®te  burrf)  ©tilgen  erljattene  9Jia[fe  wirb 
nad)  bem  ©rfaüen  gema^ien  unb  ift  bei  ber  225eid)^eit  berfeiben  lei^t  eine  fe^r 
gro^e  gein^eit  ju  erzielen,  ©ie  fo  erl)attenen  färben  —  „3iii?an^Qbrib"  unb 
„3infban)t"  —  befiljen  fel^r  gute  ©edfraft,  weldje  buri^  bie  au^erorbentlid^ 
feine  SSerteilung  ber  gorbe  Ijernorgerufen  wirb,  bie  in  ber  Sc^tneljung  beö  @e* 
inifdjcö  ber  Äörfier  unb  QlIinä^Ud)en  3erfe^ung  berfetben  bei  mäßiger  2:em* 
perotur  begrünbet  ift,  unb  auSgejeid^nete  Srodenfä^igfeit,  welche  eine  f^olge  ber 
äu^erft  fein  in  ber  ganzen  ?[Raffe  üerteilten  geringen  2Jienge  öon  unjerfeljtem 
fd)wefeIfQurent  3^nfoi-t)b  ift.  <Sic  eignen  fid)  at8  @rfa|  für  33Iei*  unb  3111^* 
färben,  IHt^opone  unb  ©utfopone  unb  finb  in  biefer  33ejiet)ung  non  t)öl)erem 
ted)nifd)en  Söert  dS  bie  biö  fe^t  befannten  23Iei*  unb  3tnffarben.  ©ie  fönnen, 
wenn  oug  reinen  9?ot)nideridien  ^ergefteüt,  d§  wei^e  big  wei^getbtid)e  f^arben, 
wenn  oug  weniger  reinen  ?[Rateridien  gewonnen,  für  fic^  ober  in  53erbinbung 
mit  anberen  bunten  f^arben  dg  gute  Dlanftri^farben,  namentlid)  alg  raf(^ 
trodnenbe  f^uB^obenfarbe  SBerwenbung  finben. 

®ie  8  i  t  ^  0  f)  0  n  e  finb  im  allgemeinen  alg  bag  befte  (Srfa^mittel  für  331ei= 
wei^  jn  betrad)ten,  fowo^t  in  ^infid)t  auf  bie  f^arbe,  wie  auf  bie  3)e(ffraft. 
©ie  mifc^en  fid)  gut  mit  Ölen  nfw.  unb  laffen  fid^  öorjüglid)  oerftreid)en. 
3)urd)  ©d]wefelwafferftoff  werben  fie  ni^t  gefd^wärjt.  ©ogegen  feigen  fie  je 
nad^  ber  3uf<itninenfe^ung  einen  me^r  ober  minber  gelblid^en  ©ti^.  8itl)opone 
finb  in  ©äuren  nur  jum  S^eil  löglid^ ;  ber  löglid)e  51nteil  ent^dt  3^i^f  eüentnell 
(Calcium,  ber  unlöglidje  33art)nm,  Solcium  nfw. 

4.  3^i^^carbonat,  ZnCOg. 

'’Jiad)  ^ingberg  (®.  9h'.  38  793)  wirb  jwedg  ‘Darftedung  oon 

alg  wei^e  f^arbe  oerwenbbarem  3in^carbonat  S^lorjinf*  ober  3w^fuifdlöfung 
mit  9lmmoniaf  nerfed,  in  bie  f^lüffigfeit  ^o^lenfäure  eingeleitet  unb  bag 
auggefallene  gadertartige  3infcarbonat  bel)nfg  Steinigung  in  SBaffer  gefod)t  unb 
getrodfnet. 

5. 

Ouentin  oan  ©elber  ftedt  (5).  9t.=‘i)3.  9tr.  21911)  eine  8öfung  oon 
fiefelfaurem  Statron  oon  20^ Be  (8öfung  1),  bann  eine  fold^e  oon  effigfonrem 
3infoj:^b  oon  18®  Be  bar  (8öfung  2)  unb  lä^t  100  8iter  ber  8öfung  2  unter 
ftänbigem  llmrü^ren  in  100  8iter  ber  8öfung  1  einflie^en.  9tad^  tüd)tigem  Stühren 
wirb  ber  entftanbene  bide  Stieberfd^lag  oon  fiefelfaurem  3infoj:^b  auf  Seinwonb* 
filter  gebradjt,  um  ben  größten  ^eil  beg  f^i^hdeg  (effigfaureg  Statron)  burd) 
freiwidigeg  2lbtro))fen  ju  entfernen.  Stad)  33erlauf  oon  12  big  18  ©tunben 
wirb  fo  lange  auggefü^t,  big  bag  ablanfenbe  Söaffer  oodftänbig  gefd^macflog 
geworben,  worauf  ber  Stieberfd^lag  auf  bem  f^ilter  trodnet,  big  er  Stiffe  jeigt. 


'^JermaneiiliüeiB. 
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!Dte  Srocfnung  wirb  nun  unterbreiten.  Unterbeffen  t)at  man  100  kg  retneS 
3inftt)ei^  mit  200  Siter  reinftem  Seinöl  in  einem  paffenben  @efä^e  in  jmeef* 
entfpred)enbe  innige  5?ermiid)ung  gebraut,  biefer  2)iif(tung  mirb  bie 

ganje  ?DJaffe  beg  bargefteüten,  nod)  feuchten  fiefetfauren  3in^ojt)bg  gegeben  unb 
beibeg  na^  SSebürfnig,  etroa  48  ©tunben  lang,  o^ne  Unterbred)ung  gerüljrt. 
.•pierauf  fe^t  man  noc^matg  100  kg  reineg  mifö^t,  üerbünnt  bann 

mit  50  Siter  2::erpentinöl  nnb  reibt  jd)Iietti^  bag  @anje  nottnalg  in  einer  ge* 
eigneten  garbenreibüorridjtung  energifet  burd)einanber.  ^ie  angegebenen 
2)iengenöer^ältniffe  unb  be3eid)neten  3;ngrebienjien  Uefern  einen  rein  meinen 
Sbnftric^,  bem  man  jur  (Srjielung  farbiger  3lnftrid)e  bie  gemünfd)ten  garben  in 
entfpredienber  SJJenge  jumifett.  5)ie  mie  bef^rieben  bargefteüte  5tnftrid)farbe 
bilbet  feine  33obenfälje,  b.  {).  f)ält  i^r  “^Pigment  in  fteter  ©ugpenfion ;  fie  ^äft  fid) 
ot)ne  33eränberung  unb  ift  feberjeit  jum  ©ebramt  fertig,  o^ne  ba§  ein  ®urd)* 
einanberf Rütteln,  53erbilnnen  unb  ^bftären  nötig  mürbe. 

1).  2öeif|c  iBartjtfarbciu  Blanc  fixe.  ffJcimancntmcif^ 

Unter  ben  33art)tfarben  mürbe  bei  (Srbfarben  beg  gemahlenen  in  ber 
■Diatnr  toorfommenben  @d)merf))atg  ermähnt,  mefd)er  nid)t  fomohl  atg  eine 
garbe  betrachtet  merben  fann,  fonbern  afg  bient,  um  bunflere  garben 

heüer  ju  mad)en.  Der  im  SKineratreite  üorfommenbe  SBitherit  mürbe  mohl 
bie  treibe  erfe^en  fönnen,  menn  er  nid)t  nerhättniginä^ig  jn  teuer  märe, 
befi^t  aber  febenfatlg  feine  befonbere  bem  äRater  empfehlengmerte  ©igen* 
fdjaften.  @g  merben  febod)  S5erbinbungen  beg  Sarhtg  metd)e  alg 

mei^e  f^atbe  Stnmenbung  finben;  namentlich  ber  fünftlid)e  fchmefelfaure  33ari)t, 
SOsBaO,  im  ^anbel  Blanc  fixe,  and)  ^^ermanentmeih  genannt,  unb 
bag  SithotJone,  ein  Oemenge  beg  letzteren  mit  bem  norermähnten  artifiziellen 
©öhmefeljinf. 

Der  fünftlid)e  fd)mefelfaure  33ar^t  mürbe  eine  ’^ur  aug 

mineralifd)em  ©d)merfpat  hei’Seftcllt,  ba  ber  SBitherit  ober  fohlenfaure  S3art)t 
ni^t  im  J^anbel  norfam.  3Jeljt  hat  fid)  bie  ©ad)e  geänbert. 

Der  SBitherit  ift,  mie  fd)on  bei  ben  (Srbfarben  angebeutet,  surjeit  in 
©nglanb  ein  ebenfo  fouranter  ^anbelgartifel,  mie  in  Deutfd)lanb  ber  ©(^mer* 
fpat.  Diefer  natürli^  oorfoinmenbe  fohlenfaure  SSar^t  bilbet  nid)t  nur  jur 
Darfteüung  beg  fünftlichen  fd)mefelfauren  23ar^tg,  fonbern  amt 
©eminnung  aller  anberen  iöar^tfalje  bag  bequemfte  S^ohmaterial,  unb  fein 
“^ßreig  ift  ein  fo  niebriger,  3  ^fnnb  ©terling  ))ro  englif^e  Donne,  bo^  eg 
meifteng  oorteilhafter  ift,  ihn  ju  benutzen,  alg  bie  größeren  Soften  anjumenben, 
melche  bie  fd)mierigere  unb  nmftänblid)ere  SBerarbeitnng  beg  ©tmerfpatg 
nerurfaett. 

i 

i 
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1.  ^abrifotion  beö  fünftli^en  el fauren  33ari)t8 

au8  ©d^njcrjpat. 

3)te  5)orftenung  beS  fünftlidjen  fd)tuefelfauren  ißor^tg  auö  ©^toerfpat 
beruht  barauf,  ba^  fein  geknitterter  ©djinerfkot  bnrd)  @IüI)en  mit  Äo^Ie  ober 
fo^Ienftoff^altigen  Korkern  jn  ©(i^niefelbarknm  rebujiert  mirb : 

BaSO^  +  4C  =  BaS  +  4  CO, 

inbem  bem  ©d)tt)erfkat  burc^  bie  ^o^Ie  C  fämtlid]er  ©auerftoff  0  unter 
33Ubung  tton  gasförmigem  Äo^Ienokkb  CO  entzogen  mirb.  jDiefeS  ©^mefel* 
bar^um  löft  fi^  nun  in  Sljlormafferftofffäure  ober  ©aljfäure  ju  (J^Iorbarkum 
auf,  baS  in  bem  mit  ber  ©aljfäure  angemenbeten  SBaffer  löSlic^  ift: 

2  BaS  +  HCl  =  BaCla  +  HgS. 

3)aS  ©djmefelbarkum  löft  fid^  and)  an  nnb  für  fid),  feboc^  unter  teilmeifer 
3erfeljung,  in  SKaffer  auf  ju  einer  gelben,  fe^r  oeränberli^en  f^Iüffigfeit. 

®ie  ermähnte  Sluflöfung  beS  ©c^raefelbarkumS  in  ©aljföure,  H  CI,  erfolgt 
unter  ©ntmidelung  oon  ©djroefelmafferftoffgaS,  HgS,  melc^eß  natürliii^  auf 
kaffenbe  Seife  fortjuf^affen  ift.  3^  ber  erfjaltenen  mäfferigen  ^nflöfung  oon 
ß^Iorbarkum  wirb  nun  fo  lange  oerbünnte  ©d)mefelfäure  gefegt,  als  no^  ein 
9Heberfc^Iag  erfolgt,  unb  biefer  mei^e,  fdjroere  9^ieberfd)Iag  bilbet  ben  fünft»= 
Iid)en,  fd)tt)efelfauren  Sarkt.  3^.11^^^)  ^urd^  bie  ®Ieid)ung: 

BaClg  +  H2SO4  =  BaS04  +  HCl 

oerfinnli^ten  g^öüung  bie  jur  Söfung  beS  ©c^mefelbarkumS  oermenbete  ©alj' 
fänre  mieber  frei  unb  fann  ba^er  bis  auf  ben  burc^  bie  5Irbeit  felbft  unoermeib* 
li^  Oerloren  ge^enben  5lnteil  aufS  neue  pr  Söfung  oon  ©d)tt)efelbarkum  ^In* 
»oenbung  finben. 

®er  bur^  3lbfe^en  unb  barauf  foIgenbeS  5lbjie^en  ber  überftekenben 
^-lüffigfeit  erljaltene  ^'iieberfdjlag  ift  Oon  ber  anfjängenben  unb  oerloren  gelten* 
ben  ©aigfäure  nur  bnrd)  SluSmafc^en  ju  befreien,  um  fo  baS  Blanc  fixe 
en  pate,  ober  aber  getrodnet  bie  unter  oben  angeführten  SSenennungen  oor=^ 
fommenben  meinen  Farben  herjnftellen.  Senn  auch  ©chmerfkat  anbere 
^Dietad*  unb  (Srbmetadoerbinbungen  als  ^Verunreinigungen  enthält,  fo  gehen 
biefe  hoch  ni^t  mit  in  baS  Blanc  fixe  ein,  Uteil  biefe  dlietaUe  ober  ihre  Dj-t/be 
nicht  burd)  bie  ©chtoefelfäure  auS  ihrer  faljfauren  Söfung  gefödt  toerben-,  aber 
bie  angemanbte  ©aljfäure  fann  bod)  nur  eine  ioieber  gebraust 

merben,  meil  fidh  fene  fremben,  burch  bie  ©djioefelfäure  ni^t  niebergefd)Iagenen 
^örker  nach  unb  nad)  barin  anhäufen  nnb  baS  ^luSroafdjen  ber  iyZieberfd)Iäge 
erfchioeren. 

@S  ift  febem  ^er  fith  mit  5lnali)fen  befdhäftigt,  befannt,  ba^  ber 

bnrd)  lösliche  S3art)tfalje  in  Söfungen  oon  ©^toefelfäurefoljen,  jum  3ü3ede  ber 
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(Sdjwefelfäurebefttmmung  erzeugte  ^Zieberf^tag  tion  fdiwefelfaurem  ©artjt  infolge 
feiner  au^erorbentücf)  feinpuloerigen  Sefc^offen^^eit  fid)  meiftenS  fc^iuer  filtrieren 
lä^t  unb  bur(^  bie  feinften  f^Uter  I)inbnrc^ge^t.  ®iefe  ®ef(i^affen^eit  be§ 
9Zieberfd)ingeg  luirb  burd)  ftarfen  ^on  ©oljfäure  infofern  aufgehoben, 

als  baburd)  ber  9Zieberfd)tag  mef)r  eine  Wftallinif^e  ^orm  erijätt,  fid)  bann 
(eid)ter  abfe|t  unb  beffer  oon  ber  f^iüffigteit  trennen  lä^t,  gädt  man  ba^er 
(5t)torbarl)um  bei  ber  3)arftedung  be§  ißermanentmei^eS  mit  freier  ©thmefet' 
fäure,  fo  entfteht  biefer  gröbere  unb  friftadinifche  iJZieberfi^Iag  burd)  bie  ßin* 
mirfung  ber  auS  bem  (5hiorbart)um  frei  gemorbenen  ©aljfdure,  bie  man  aifo 
nid)t  erft  jujufe^en  braud)t,  um  baS  tei^tere  2lbfe^en  beö  9Zieberfd)tage8  ju 
neranlaffen.  f^ddt  man  bagegen  S^htorbarl)um  ftatt  mit  freier  ©(^mefelfäure 
mit  ber  Söfung  eines  neutralen  fd)mefeIfauren@aIjeS,  fo  entftet)t  hiei’i>ei 
ntd)t  freie  ©aljfäure,  fonbern  burch  SBethfeljerfe^nng  beS  (Shlorbarl)nmS  mit 
bem  f^mefelfauren  ©at^e  ein  entffired)enbeS  neutrales  (Si)Iorfatj,  in  beffen 
Söfung  nun  ber  fd)mefetfanre  iBar^t  nieberfädt.  ?e^terer  ^Zieberfchlag  ift  aber 
nad)  9}Z eigner  in  ©(^öningen,  meit  oon  I)öchft  fein  ^erteilter,  mehr  amorfiher 
33efd)affenheit,  bei  feiner  51nmenbung  als  ^arbe  meit  bedenber,  als  ber  oor* 
ermähnte,  auS  faljfäurehaltiger  f^lüffigfeit  nieberfadenbe  f^mefelfaure  ißarht 
oon  mehr  friftadinifd)er  f^orm.  9JZ eigner  fädt  baher  baS  Shioi’barhum  in 
neutraler  Söfung  mit  neutralen  fd)mefelfauren  ©aljen  ftatt  mit  ©d)mefelfäure, 
unb  erhält  baburch  jmar  ein  beffereS  ^robnft,  als  baS  burd)  f^äden  mit 
©d)mefelfäure  gemonnene  Blanc  fixe,  baS  aber  jebenfadS  tiel  teurer  mirb,  meil 
babei  febenfadS  ade  jur  ©arftedung  beS  (^h^ovbarhumS  angemanbte  ©aljfäure 
nebft  ber  33afe  beS  fd)mefelfauren  ©aljeS  üerloren  gehen,  menn  als  le^tereS 
nid)t  oiedei^t  feingemahlener  reiner  ©ipS  anmenbbar  ift.  2Bie  bann  aber  bie 
©d)mierigfeiten  beim  21nSmafd)en  unb  filtrieren  beS  i)3robufteS  übermnnben 
merben,  ift  mir  nid)t  befannt. 

3DZ  eigner  hat  au^erbem  gefunben,  bajf  burd)  ©lühen  beS  fo  erhaltenen, 
getrodneten,  fchmefelfauren  SarhtS,  51uSjiehen  beSfelben  in  faltem  Söaffer, 
5DZahlen,  ©rodnen  nnb  abermaliges  'ißuloerifieren  ein  in  nod)  meit  höhe'^cnt 
@rabe  bedenbeS  iprobuft  erhalten  merbe,  meil  ber  fd)mefelfaure  Sart)!  infolge 
biefer  S3ehanblungSmeife  nod)  mehr  ben  amorphen  3uftaob  annehme,  maS  au^ 
ganj  mahrfd)einlidh  ift. 

9Zad)  feinem  3).  i)Zr.  4626  mirb  ber  buv(^  ein  fd)mefelfaureS  ©alj 
gefädte,  amorphe,  fth'oefelfaure  23arht  Oodftänbig  getrodnet,  bie  trodene  ÜDZaffe 
ber  heden  9Zotglnt  auSgefe^t,  j.  33.  in  einem  gleichmäßig  burd)glühten  ?0Zuffel= 
ofen,  fo  baß  bie  gan^e  SDZaffe  in  niöglid)ft  furjer  3eit  gleid)mäßig  inS  ©lülien 
gerät,  unb  biefe  dJZaffe  fobann  in  falteS  SBaffer  gegeben;  fie  jerfädt  in  einen 
f  arbenfd)lamm,  in  meld)em  bie  fleinften  ©eild)en,  analog  j.  33.  bem  geglühten 
Ouarj,  fi^  mit  SZiffen  überzogen  haben  unb  babiir^  ihre  lid)tbred)enbe  @igen* 
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fd^aft  toerüeren.  ®iefer  @d)Iamm,  gehörig  na^  gemahlen  unb  getrocfnet,  bilbet 
einen  garbeförper,  ber  nunmepr  mit  jeber  beliebigen  onberen  garbe  gemengt 
ober  aucp  nnr  nuanciert  in  ber  gefamten  garbeninbuftrie  als  giftfreier  Xtd> 
förper  an  Stelle  beS  331eimei^  treten  fann.  S^üancierungen  bnrc^  be* 

mirft  man  berart,  ba|  man  biefe  für  fiep  in  SBaffer  löft,  baSfelbe  erlalten  la^t, 
•  nnb  biefeS  nun  unter  llmritpren  jum  Slbf^reden  beö  glüpenben  33arpiimfaljeg 
benuljt. 

©emö^  ©(peibing  (jD.fK.'-^.iyir.6722)  mirb  S^merfpat  in  einem  äuperft 
feinen  ‘!|3ultier  mit  25  i]3roj.  fein  gemaplener,  fetter  Steinfople  innig  gemengt, 
in  “iportionen  Oon  50  kg  in  ©epamotteretorten  ber  äöeipglut  auggefe^t  unb  in 
biefer  S^emperatur  18  ©tunben  erpalten.  ®ag  fRebultiongprobult  mirb  mit 
fo  oiel  pei^em  SBaffer  auggelaugt,  bap  bie  Saugen  beim  ©rlalten  4  big  5« 
jDenfimeter  gleicp  1,04  big  1,05®  fpejifif^eg  ®cmicpt  jeigen.  ©tärfere  Saugen 
geben  fein  fo  fepöneg  ^robuft.  ©obann  bereitet  man  fiep  eine  Söfung  oon 
fel)mefelfaurem  iJJatron  Oon  8  big  10®  ©enfimeter  gleicp  1,08  big  1,10®  fpe^ 
jififepem  ©emiept,  meld)e  mit  fo  oiel  reinem  ©ci)mefelnatrium  oerfeljt  ift,  ba^ 
alle  baburep  fällbaren  ^Verunreinigungen  beg  @lauberfaljeg  fid)er  auggefäÜt 
Inerben,  !Die  ^äUung  oon  fcpmefelfaurem  33arpt  gefdpiept  nun  baburep,  ba^ 
bie  oben  angefnprte  ©^mefelbarpumlöfung  in  bie  geflärte  unb  filtrierte  Söfung 
oon  fdjmefelfaurem  iJiatron  eingeleitet  mirb,  big  eine  perauggenommene  ißrobe 
mit  Splorbarpum  eben  noep  eine  Trübung  jeigt.  9Jian  läpt  ben  9Zieberfd)lag 
abfeljen,  pebert  bie  flare  Söfung  oon  ©cpmefelnatrinm  ab  unb  mäfd)t  ben 
SJieberf^lag  fo  lange  aug,  big  bag  Söafdpmaffer  mit  ©leilöfung  feine  9?eaftion 
auf  ©d)mefelnatrium  mepr  jeigt.  hierauf  mirb  ber  iJiieberfdjlag  mit  ©alj» 
fäure  [darf  angeföuert  unb  fo  lange  Splorgag  eingeleitet,  big  bie  glüffigfeit 
ftarf  banad)  rie^t.  iJdadp  24  ©tunben,  mäprenb  melier  B^it  päufig  nmgerüprt 
mirb,  fe^t  man  bag  51ugmafd)en  fort,  big  ber  '9tieberfd)lag  and)  ni^t  bie  ge* 
ringfte  ©pur  freier  ©änre  mepr  jeigt.  jDag  aug  ©cpmerfpat  erjeugte  Blanc 
fixe  pält  jumeilen  fein  auggefd)iebenen  ©d)mefel  fepr  partnädig  jnrücf,  moburep 
bie  g^arbe  unanfepnlicp  mirb  unb  mit  ber  B®il  ^io  ^Itacpfäuern  beg  Blanc 
fixe  infolge  atlmäplicper  Dppbation  beg  ©^mefelg  eintritt.  ®iefem  Übelftanbe 
mirb  burd)  obigeg  SVerfapren  oodfommen  abgepolfen,  inbem  bag  ©d)mefelbarpum 
in  ben  f^ällbottidjen  nie  oormaltet,  unb  ber  troljbem  noep  auggefd)iebene 
©cpmefel  burd)  bag  ©plor  oppbiert  nnb  beim  na^perigen  ^lugmafdpen  ooK* 
fommen  entfernt  mirb. 

Bur  2)arftetlung  beg  Blanc  fixe  fönueu  laut  flJicfmann  (®. 

19  073)  jmei  2Bege  eingefcplagen  merben: 

1.  ©cpmerfpat  mirb  in  befannter  äßeife  mit  ^ople  rebnjiert,  bie  erpaltene 
gefd)mefelte  33arpumoerbinbung  mit  ©algfäure  ju  Splorbavpum  unb  ©d)mefel* 
maffevftoff  ^erlegt,  le^terer  ju  fepmefliger  ©änre  Oerbrannt  unb  biefe  mit  opp* 
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bierenben  'Slgenjien  in  eine  l^öjung  non  S^torbar^mn  geleitet;  i^ierbei  finbet 
eine  fofortige  5iuöjd)eibung  oon  Sar^umfulfat  (Blanc  fixe)  in  fe^r  feiner 
gönn  ftatt:  BaClg  +  SO2  -f  0  +  HgO  =  BaSO^  +  2  HCl.  3)ie  3er* 
fe^nng  beS  33ar^mnfulfib§  finbet  jmecfmö^ig  in  einem  mit  S^ü^rmert  oerfe^enen, 
gefd)Ioffenen  @efä^  ftott;  man  fann  fomo^I  bie  unouggelaugte  ©djmelje  als 
anc^  bie  burd)  31u§foc^en  ber  ©djmetje  erl)altene  ^öfung  mit  ©oljfäure  be* 
!^anbeln.  ®ie  bnrt^  55erbrennen  beg  entftanbenen  ©djmefelmafferftoffeS  ge* 
bilbete  f^meflige  0änre  mirb  in  einen  mit  Onerftüden  angefüllten  §oIjturm 
geleitet,  in  meldjem  üon  oben  eine  Söfung  non  (S^lorbar^um  ^erabflie^t;  bur^ 
ein  jroeiteg  S^o^rftüd  mirb  bie  jur  Dj^bation  nötige  lOienge  S^^lor  eingeleitet. 
iBon  bem  ^urme  fließt  bie  ^öfung  in  einen  Älärbotti^,  morin  fi^  baS  gebilbete 
i8art)nmfulfat  abfe^t;  bie  barüber  fte^enbe  Ööfung  non  0aljfäure  bient  mieber 
jnr  ßerfe^ung  oon  neuen  SJiengen  33ar^umfulfibS  unb  33ilbung  üon  S^lor  au^ 
Sraunftein  bjm.  regenerierten  (J^lorrüdftönben. 

2.  0d)roerfpat  mirb  mit  ^o^le  unb  äquiüalenter  iÜJJenge  S^lormagnefium 
in  einem  §erbofen  bei  Swft  jufammengefdjmoljen.  bilbet  fic^ 

ß^lorbarqum,  SlRagnefia  unb  fc^meflige  0äure;  le^tere  mirb  in  einen  mit 
SRagnefia  (auögelangten  nnb  abgefd)lämmten  0d)meljrücIftänben),  Äalf  ober 
bereu  Karbonaten  angefüllten  S^urm  geleitet.  bilbet  fic^  SJiagnefium*  unb 
Kalciumfnlfit,  meld)e  mit  Kl)lorbarqum  in  S3arqnmfulfit  unb  unter  ojc^bierenben 
Kinflüffen  in  33arqumfulfat  übergeben: 

BaS04  +  4C +  MgCl2 +  O3  =  BaCl2 -f  MgO  +  SO2  +  4  CO. 

MgO  +  SO2  +  H2O  =  MgSOg  +  H2O. 

MgSOg  +  BaCl2  +  0  =  BaSO^  +  MgCl2. 

■)^ad)  beiben  ?[Ret§oben  gelangt  ber  0d)mefelfäuregel)alt  beS  0t^merfi)at8 
jur  bireften  51nSnn^ung  für  üDarftellung  üon  Blanc  fixe.  Um  baS  entftanbene 
Blanc  fixe  in  einen  trodenen  Buflanb  ju  bringen,  mirb  baö  burd)  Sluöpreffen 
möglid)ft  üom  an^ängenben  Sßaffer  befreite  Blanc  fixe  mit  511fo^ol  ju  einem 
^rei  angerül^rt;  ber  ^lfol)ol  nimmt  beim  Slbbeftiüieren  baS  an^ängenbe  SBaffer 
mit  fort,  nnb  e8  bleibt  ein  trodeneö,  meines,  loderet,  gut  bedenbeS  ißnloer 
jurüd,  mä^renb  man  beim  einfachen  Srodnen  eine  ^arte,  fdjarfe,  fd)led)t  bedenbe 
äliaffe  erhält,  megl)alb  man  biefe  garbe  bis  fe^t  immer  en  pate  in  ben  §anbel 
braute,  ©er  abbeftitlierte  Slllo^ol  mirb  mieber  mit  ^alf  reftifijiert  unb  jum 
Slrodnen  neuer  ÜRengen  Blanc  fixe  benu^t. 

3)ie  gabrifation  beö  Blanc  fixe  auS  0d)merfpat  fann  im 
großen  folgenberma^en  gefd)el)en.  9Jian  erbaut  fic^  eine  5lrt 
jlöpferofen,  ifJorjellan*  ober  Ultramarinofen  oon  fold)er  Kinridjtung,  ba§  man 
barin  eine  bebeutenbe  31njal)l  tönerner  Siegel  aufeinanber  fteüen  unb  fie  einer 
fel)r  ftarfen  9^otglül)^ilje  auSfe^en  fann.  Sind)  ift  eö  nötig,  ba^  ber  Dfen, 
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wenn  man  baö  geuer  auSge^en  taffen  mitt,  red)t  genau  burd) 
f^enevvämne  unb  eineö  (Sd)ornfteinfd)ieber§  Derfc^toffen  merben  fann. 

9?atürü^er  ©djmerfpat  mirb  fet)r  fein  gemalten  ober  in  ßrmangetung 
ber  nötigen  Slnftatt  baju  fo  angefauft,  ®ann  t)at  man  fe^r  fein  gemahlene 
^otsfo^^ten  ober  beffer  fein  gemat)tene  badenbe  ©teinfot)ten  nötig  unb  irgenb  ein 
mot)tfeiteÖ  ftebrigeS  äJiaterial,  alg  STeer,  ©teinfo^tenteer,  f^einfamenme^t,  Dt* 
fud)en,  ^teie  ober  etma§  ö^ntic^eg,  met^e,  mit  feften  Körpern  angemengt, 
biefen  einen  gemiffen  3iif®Ji^wten^ang  geben.  Doc^  muffen  biefe  ©toffe  orga* 
nifdjer  Statur  fein  unb  bei  ber  (Sr^i^ung  oerfoBten.  9}ian  mögt  nun  auf  einen 
ipaufen  200  kg  trodenen  gematjtenen  ©(^inerfpat  unb  50  kg  gemafjtene 
Äo^te,  f(^aufett  ba8  ©anje  gut  burdjeinanber  unb  fiebt  e8  nötigenfattg  noct) 
burd)  ein  ©ieb,  um  Ätümp^en  ju  jerteiten  unb  baö  ©emenge  red)t  oottfommen 
jn  mad)en;  barauf  oermifd)t  man  eS  mit  Seer,  ©teinfo^^tenteer  ufm.  unb 
formiert  barauS  einen  3ät)en  Deig.  Sßirb  ^teie,  Dtfud)en  ober  ein  äBntid)e8 
33inbemittet  angemenbet,  fo  merben  biefe  itJiateriatien  and)  troden  jugemifö^t, 
unb  baö  ©anje  mirb  bann  mit  SBaffer  jur  Seigform  angemengt.  Der  Deig 
mirb  t)ierauf  in  biefenigen  Dieget  feft  eingebrüdt  ober  eingefiittt,  metdje  in  ben 
bejügtid)en  Dfen  gebracht  merben  fotten.  taugen  baju  Dieget  üon  guter 
Dö))fermaffe;  it)re  f^orm  ift  gteidjgüttig.  9Jian  maö^t  fie  etmaS  fonifd)  unb 
r)erfiet)t  fie  mit  einem  ftarfen  Dedet,  mie  für  lUtramarin,  fo  ba^  bie  Dedet  atg 
Untertage  für  bie  barauf  jn  fe(jcnben  flieget  bienen  fönnen-,  ober  man  gibt 
it)nen  bie  f^orm  fteiner  “ißorjettanfapfetn,  fo  ba^  ber  33oben  beS  jmeiten  atS 
Dedet  beg  erften  bient  unb  nur  ber  obere  mit  einem  befonberen  Dedet  oerfe^en 
ju  fein  braud)t.  Diefe  Dieget  merben  nun  in  ben  Döpfer*,  'ißorjettan*  ober 
Uttramarinofen  mit  menig  ß'^^H'^J^i^^dumen  jum  Dnre^jug  beö  f^euerS  ein* 
gefeilt,  nad)  unb  nac^  unter  attmöBtid^er  53erftärfung  beö^euerS  jur  tjo^en  9^ot* 
gtut  ert)i^t  unb  einige  ©tunben  in  biefer  Dem)5eratur  ert)atten.  Dann  merben 
bie  Öffnungen  in  unb  auS  bem  Dfen  mit  ©teinen  tierfe^t,  mo^t 

mit  2et)m  oerftridjen,  et)e  noc^  atteö  33rennmateriat  ganj  oerbrannt  ift,  unb  fo 
ber  Dfen  erfatten  getaffen.  ßrft  nad)  bem  @r!atten  mirb  ber  Dfen  aufgebrod)en 
unb  merben  bie  Xieget  ober  Äapfetn  ^erauggenommen.  Der  Luftzutritt  nod) 
möB^enb  beö  ©tüt)eng  nad)  bem  ^2tugziet)en  beg  f^euerg  märe  aug  bem  ©runbe 
fd)äbtid),  meit  bag  ©d)mefetbarl)um  fid)  teid)t  mieber  jum  Deit  ojfibieren  unb  in 
f^mefetfauren  Sar^t  oermanbetn  fönnte. 

Der  teerigen  ober  fdjteimigen  Sinbemittet  fann  bei  fet)r  baden* 

ben  ©teinfoBten  untertaffen  merben,  metc^e  über^upt  f)iet?u  aw  beften  finb; 
burd)  biefe  SOZittet  erziett  man  ein  fefteg  3ufaiiinientteben  unb  Umfd)tieBen  ber 
?!JJaffe  mit  -^o^te  and)  nad)  bem  ©tüt)en,  fo  ba^  eine  D^t)bation  ni^t  fo  teid)t 
mieber  eintritt,  ferner  bo§  bie  SJioffe  in  Ätnm))en  znfammenfidert  unb  fid^  oon 
ben  Xiegetn  togtöft,  ot)ne  baB  ©ematt  bazn  nötig  märe. 
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Den  geglühten  S^n^aÜ  ber  Siegel  inad)t  man  nun  au§  benjelben  tog  unb 
fe^üttet  t^n  in  ^öljerne  ^ufen.  @8  fönnte  nun  jmar  ba8  @^mefelbart)uin 
öermittelft  SBafler  aufgelöft  werben,  unb  man  erhielte  fo  im  S^üdftonbe  bie 
^?o^Ie;  bod)  ift  e8  beffer,  jum  Sluflöfen  foglei^  öerbünnte  ©atsfäure  am 
jumenben,  bie  man  nad)  unb  nac^  jufe^t,  bamit  ba8  5tuffd)äumen  nid)t  ju  heftig 
wirb,  roeldjeö  bur^  ©djmefelmafferftoffgal  oerurfa^t  wirb,  ba8  in  3[Renge  ent= 
meid)!.  Senn  man  feine  ^nmenbung  üon  bem  ©afe  ma^t,  fo  benu^t  man 
nur  offene  ©tauben,  bie  am  beften  im  freien  fte^en,  wo  ba8  ®a8  fid)  rafc^ 
oerbrciten  fann,  ba8  in  größerer  SJienge  eingeatmet  gefährliche  folgen  h^t. 
©ott  aber  ba8  entbunbene  ©chmefelmafferftoffgaö  nod)  53ern)enbung  finben,  fo 
fann  man  bie  Söfung  in  gefdjioffenen  ©tauben  wie  jur  (Sntbinbung  ber  Äohfen= 
fäure  au8  treibe  oornehmen;  bie  befte  33enu^ung  einer  fo  großen  9Jienge 
biefeg  ®afe8  mürbe  freifid)  bie  fein,  e8  in  Slpparate  ju  leiten,  um  e8  borin  ju 
tierbrennen  unb  bie  fchmefUge  ©äure  unb  ben  Safferbampf,  bie  babei  entftehen, 
jur  ©(^mefelfäurefabrifation  ju  benul^en,  mag  otfo  in  einer  ©d)mefelfäurefabrif 
nebenbei  red)t  gut  tior  fid)  gehen  fönnte. 

Die  entftehenbe  fafjfaure  Sarptföfung  mirb  öfterg  umgeruhrt,  bamit  atleg 
@og  entweicht.  Äann  fte  burch  einen  Dampfftrom  aug  einem  Dampffeffel 
eine  furje  ^eit  jum  Äodjen  erhitzt  werben,  fo  ift  bieg  fehr  tiorteifhaft,  weil 
bann  oder  ©djwefef  feilster  ju  entfernen  ift,  fowohf  bie  geringe  Stftenge,  welche 
fid)  in  ber  f^füffigfeit  niebergefeljt  hat,  afg  oud)  bag  ©d)WefeIwafferftoffgag, 
wotion  fonft  ein  Seif  längere  3cit  obforbiert  bleibt,  nac^  welkem  bie  gfüffigfeit 
auch  ebenfofonge  ricd)t,  bag  aber  feid)ter  mit  bem  Safferbampf  entweiht. 

Senn  bie  ^luflöfung  erfolgt  ift,  erfcheint  bie  f^lüffigfeit  gewöhnlid)  trübe, 
nid)t  adein  tion  ^ohle,  fonbern  aud)  tion  feinjerteiltem  ©chwefel;  tion  biefen 
llnreinigfeiten  mu^  fie  befreit  werben,  entweber  burth  längereg  Slbfe^en,  ober 
burd)  f^ilttation.  d)ian  fonn  mit  S3orteil  bid)te  glonedfpihbeutel  tion  ber  f^orm 
eineg  3weferhuteg  gebrauchen,  in  weld)e  man  bie  f^lüffigfeit  aug  einem  C^aljn  fo 
fd)ned  laufen  lä|t,  alg  bag  filtrieren  erfolgen  wid.  Die  flüffigfeit,  weld)e 
flar  ift,  fammelt  mon  wiebcr  in  reinlid)en  höljernen  ©tonben,  unb  ben  9füd* 
ftanb  wäfd)t  man  einige  SJtale  mit  wenig  Soffer  oug;  bag  Safd)Waffer  filtriert 
mon  gleichfadg  unb  bringt  eg  ju  ber  Sauge.  Der  gewafchene  Üiüdftonb  wirb 
weggeworfen. 

Die  nun  nod)  folgenbe  Arbeit  ift  fehr  einfad).  fÖian  gie^t  in  ben  ©tanb, 
welcher  bie  ®hlorbarpumlöfung  enthält,  ©^wefelfäure^  bie  mon  tiorher  tierbünnt 
hat,  anfänglid)  in  größeren,  fpäter  in  fleineren  fßortionen.  @8  entfteht  ein 
milchweißer  fflieberf^lag,  tion  bem  fid)  ein  großer  Seil  halb  abfeßt.  Um  nid)t 
ju  tiiel  ©cßwefelfäure  jujufügen,  nimmt  man  öfterg  eine  fßrobe  aug  ber  ©tanbe 
heroug,  filtriert  etwog  bur^  boppelteg  ober  breifad)eg  Drudpopier  ab,  unb 
tröpfelt  in  bie  flare  flüffigfeit  nun  etwag  ©^wefelfäure ;  je  nacßbem  nun  nod) 
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ein  ftarfer  ober  jd]\nad]er  9Zteberf^Iag  entfielt,  fann  nod)  me^r  ober  tneniger 
®d)\refeifäure  jugefeljt  njerben.  (S.ntfte^t  fein  9?teberfd)Iag  ober  feine  Srubung 
nie^r,  fo  fann  fd)on  jn  rief  ©c^njefelfäure  jugefe^t  njorben  fein,  tua^  man  oer* 
meiben  mu^;  benn  mitt  man  bie  hierbei  auSgefc^iebene  (Safsfäure  nac^l^er 
mieber  jum  ^tnfföfen  Don  <Sd)mefefbari}um  mieber^oft  benu^en,  fo  mürbe  biir^ 
ben  0d)mefeIfänrege^aIt  jener  ©ofjfäure  fd)on  in  bem  2lnfföfungSgefä§e  etmag 
fd)mefelfaurer  Sor^t  gefädt  mcrben,  ber  mit  bem  fd)mn^igen  9^üdftanbe  oer» 
loren  ge^en  mürbe.  StJian  mürbe  fomit  beibeö,  (Sdjmefelfäure  unb  33ar^t,  oer* 
Heren.  ÜDiefem  oorjubeugen,  ^ört  man  Heber  bei  ber  f^äünng  mit  bem 
oon  0d)mefeffäure  auf,  menn  eine  abfiürierte  flare  f^füffigfeitöprobe  mit  if)r 
nur  nod)  eine  f^mad)e  S^rübung  gibt.  3)ann  enthält  bie  f^Iüffigfeit  noc^  eine 
©pur  fafjfouren  33arpt,  ber  ni^t  oerforen  ge^t,  menn  bie  f^füffigfeit  mieber 
mit  0arpt  gefättigt  merben  fofl.  2Bcire  ju  oiel  ©d)mefelfäure  jugefe^t  ge= 
mefen,  maö  mon  erfäf)rt,  menn  bie  ffar  obfiHrierte  ifJrobeflüffigfeit  mit 
©c^mefelfäure  nid)t  getrübt  mirb,  bagegen  mit  S^forbarpum  ober  mit  einer 
33ari)taufföfung,  ju  mefc^er  no^  feine  ©^mefeffäure  gefelgt  morben  mar,  fo 
^ilft  man  fid)  baburc^,  ba^  man  in  biefelbe  ©tanbe  nod)  fo  öief  frifi^e  (5f)for* 
borpnmtöfung,  bie  man  etma  biefem  ©e^ufe  jur  53orfic^t  referoiert,  unter 
Umrü^ren  gie^t,  big  ade  ©c^mefeffäure  entfernt  ift,  unb  eine  abfiftrierte  i|3robe 
mit  ©c^mefeffäure  nun  getrübt  mirb,  meif  mieber  etmag  überfc^üffigeg  ®§tor= 
barpunt  oorf)anben  ift. 

d?ad)  ©eenbigung  ber  f^ädung  big  ju  bem  angegebenen  i^unfte  lä^t  man 
bie  f^füffigfeit  öom  fc^mefeffauren  33arpt  abflären,  ber  fi^  in  einigen  Stagen 
feft  abfeljt.  9Jian  japft  bie  über  bem  i)Heberfc^fage  ftef)enbe  f^^füffigfeit  afgbann 
flar  ab,  um  fie  mie  oor^in  afg  ©afjfäiire  anjumenben.  ®er  jurüdgebliebene 
ft^mefeffanre  S3arpt  mu§  nun  auf  bag  forgfältigfte  auggemäffert  unb  aug= 
gefügt  merben.  ®ieg  gefd)ie^t  baburd),  ba^  man  i^n  je^n=  big  jmöffmal  in 
einem  großen  ©tanb  mit  reinem  SBaffer  aufrü^rt,  nad)  bem  jebegmatigen  2lb» 
feigen  bag  SBaffer  fortfaufen  fä^t,  unb  biefeg  SBerfa^ren  fo  oft  afg  gefagt  mieber* 
^oH.  ©nblic^  fd)öpft  man  ben  'DHeberfd)fag  in  gro^e  3fbtropffifter  aug,  unb 
menn  er  barin  fteif  genug  gemorben  ift,  oerpadt  man  i^n  jum  SBerfanbe  in 
naffer  ^orm,  afg  Blanc  fixe  en  pate,  ober  and),  menn  eg  begef)rt  mirb, 
trodnet  man  if)n  unb  öerfauft  if)n  afg  trodeneg  Blanc  fixe;  jum  ^Jrocfnen 
fann  bagfefbe  iBerfa!^ren  eingefd)fagen  merben,  mie  jnm  SCrodnen  ber  Sfeimeige. 

Sine  jmeite  9)Jetf)obe,  bie  ben  Sßorteif  befi^t,  ba§  ber  ©d)mefefmafferftoff 
nu^bar  gemad)t  mirb,  mirb  in  fofgenber  Sßeife  auggeübt.  Sg  mirb  ein  innigeg 
®emift^  aug  240  big  250  kg  ©d)merfpat  non  93  big  95  “ißroj.,  160  big 
170  kg  S^forcafcium  non  70  big  75  ißroj.  unb  85  big  90  kg  ^o^le  per* 
geftedt  nnb  in  einem  Dfen  mit  jmei  ^Türöffnungen,  bie  eine  jum  33efd)iden 
mit  frifd)em  ©emifdp,  bie  anbere  ;^um  Sntfeeren  ber  gegfüpten  “dRaffe  cafcinievt. 
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3)er  '^IJroje^  bauert  ettua  2  ©tunben  unb  tuirb  buri^  33orfditeben  beö  geglühten 
‘Jßoftenö  unb  (Sinbringen  be§  frifc^en  fontinuierüct)  betrieben.  jDte  9?eattion 
uertünft  nad)  folgenbem  ©d)eiua: 

BaSO^-f  4C  =  BaS  +  4CO. 

BaS  +  CaCla  =  BaClg  +  CaS. 

3)ie  ©djuielje  jeigt  eine  gleichmäßig  graue  ^arbe  unb  einen  poröfen,  fd)wam' 
migen,  fcßarffantigen  5örud);  fie  enthält  biirchfdjnittlich  etwa  60  ißroj.  (^htor* 
barpum.  ®ie  ©d)nietje  mirb  mit  fod)enbem  SBafjer  fontinuierlich  auSgetaugt, 
berart,  baß  man  Saugen  non  25  biö  40®  Be  gewinnt,  mährenb  j^mä^ere 
Saugen  jum  5lnSfothen  frifcßen  SJJaterialS  oermenbet  werben.  ®ie  Saugen 
werben  bann  in  einem  Stefernoir  mit  einem  ©emifcß  non  ^oßtenfäure  unb 
2Bafferbampf  beßanbett,  wobei  ba8  Satcinmfnlßb  jerfe^t  unb  ber  ©cßwefel* 
waßerftoff  in  Freiheit  gefegt  wirb,  ber  in  ^ottmilcß  anfgefangen  werben  fann. 
®a§  (Sinleiten  non  ^ohlenfänre  unb  "Dompf  wirb  jo  lange  fortgefe|t,  biö  eine 
filtrierte  'ij3robe  mit  331eiacetat  feine  Sraunfärbung  mepr  ergibt,  b.  1).  bi§  jämt* 
licßer  ©d)Wefelwafjerftoff  anggetrieben  ift.  2Ran  läßt  ben  gebilbeten  foplen» 
fauren  ^alf  abfet^en  unb  bampft  bie  flare  (^hlorbarpumlöfung  in  emaillierten, 
eifernen  “ilJfanncn  ab,  nadjbem  man  fie  mit  ©alßäure  neutralifiert  pat.  ®ag 
Sinbampfen  erfolgt  big  ju  einer  Konzentration  non  50®  Be  bjw.  big  fid)  eine 
Kriftallpant  an  ber  Dberßäcpe  ju  bilben  beginnt,  worauf  man  bie  glüffigfeit 
ber  KriftaKifation  überläßt.  ®ie  Kriftalle  werben  abgenutfcpt  ober  abgeftplem 
bert,  wäprenb  bie  SRutterlange  mit  frifd)en  Splorbarpumlöfungen  nerarbeitet 
wirb,  big  fie  einen  ©epalt  non  200  g  (5 plor calcium  im  Siter  zeigt,  in 
weld)em  f^aHe  fie  für  fid)  nerarbeitet  ober  bem  ©d)melzpoften  zngefeljt  wirb. 
3;ft  ein  ©epalt  non  @ipg  im  Blanc  fixe  nid)t  ftörenb,  fo  ift  bie  Trennung 
nitpt  notwenbig. 

2.  g^abrifation  beg  fünft  ließen  fdjwefelfanren  93arl)tg 
aug  SBitperit. 

2)ie  ^arfteUnng  beg  fünftlicßen  f^wefelfauren  33arl)tg  ang  Sßitperit  ift 
eine  fepr  einfad)e  unb  wirb  baßer  bem  53erfaßren  unter  1.  norgezogen.  jDag 
gepulnerte  SJiaterial,  ber  ^auptfaeße  nad)  foßlenfaurer  33arl)t,  COg.BaO,  löft 
fid)  in  nerbünnter  ©alzfänre  unter  51ufbraufen  nnb  ©ntwicfelung  non  Kopien* 
fäure,  CO2,  neben  gleid)zeitiger  33ilbung  non  in  äßaffer  gelöftem  BaClg,  naeß 
ber  @leid)ung : 

BaCOg  +  2HC1  =  COg  +  BaClg  +H2O. 

?!}fan  erpält  alfo  and)  pier  bireft,  wie  bei  ber  f^abrifation  unter  1.  aug 
©d)werfpat  inbireft,  eine  zwi-'  SäHung  zn  benu^enbe  wäfferige  Söfung  non 
Splorbarhnm.  jDie  erpaltene  f^lüffigfcit,  weld)e  gefättigt  unb  burd)  Slbfeljen 
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geHärt  fein  mu^,  gibt  nun,  mit  neibünnter  0c^mefe(fänve  berfeljt,  benfelben 
9^ieberfd)tag  non  fdjmefelfanrem  ^ar^t,  mie  er  bei  ber  norigen  3Ret()obe  erijalten 
rcirb,  nnb  melier  f^Ue^Ii^  in  gleicher  Söeife  mie  früher  burc^  ^uömafdjung 
üon  anijängenber  ©äure  ju  befreien  ift. 

9Jian  mirb  o^ne  ©djmierigfeiten  einfefjen,  ba^  ^ier  eine  §[Renge  SIrbeiten 
megfotten,  bie  baS  ^robuft  nad)  bem  norigen  ^erfa'^ren  nerteuern;  ober  ein 
^ouptnorteU  ber  norliegenben  ®orfteHunggmett)obe  beftel)t  nomentüd)  barin,  bo^ 
bobei  fein  ©d)mefetmafferftoffgaö  entmideft  mirb.  !Die  33ilbnng  beö  @d)mefel' 
mofferftoffg  bei  erfterem  SSerfofjren  f)inberte  bisher  immer  bie  ®arftedung  be§ 
Blanc  fixe  in  foldien  f^obrifen,  in  mefd)en  onbere  färben  ^ergefteüt  merben, 
raeif  bie  meiften  ber  festeren  burd)  ©^mefefmofferftoff,  beffen  S3erbreitung  in 
ben  gobrifräumen  nidjt  gonj  3U  oermeiben  ift,  gefdjmärjt  merben.  5lu8 
3Bit^erit  fonn  bie  ©orftedung  beö  Blanc  fixe  überall  neben  berjenigen  anberer 
färben  of)ne  ^J?od)teil  ftattfinben. 

®ie  i^abrifation  geftaltet  fi^  nac^  SJiierjinSfi  folgenberma^en.  9?iel)rere 
Ijöfjerne  33ottid)e  non  etraa  Sm  Sänge,  1V4^  S3reite  nnb  §öf)e  merben 
nebeneinanber  fo  oufgeftellt,  ba^  jmifdjen  febem  einjelnen  ein  Slbftanb  non 
0,9  m  frei  bleibt.  5fuf  ber  ^nnenfeite  ber  'Bottiche,  etma  300  mm  non  oben 
ab,  merben  mittels  ^öljerner  diägef  ÜDübel  (65  x  35  mm)  non  hartem  ^olj 
freu^meife  gegeneinanber  in  (Sntfernungen  bon  50  mm  ber  ganjen  Sänge  nad) 
angenageft.  ?fuf  bem  Boben  ber  Bottidje  merben  au^erbem  freujmeife  gegen^ 
einonber  in  größeren  (äntfernungen  bemeglid)e  Älöl^c^en  aufgeftettt,  auf  mef^e 
burd)löc^erte  Bretter  ju  liegen  fommen,  bie,  mittels  fiöljerner  Äeile  feftge^alten, 
einen  falfc^en  Boben  bitben.  ©er  Bottid)  mirb  big  ouf  200  big  250  mm  non 
oben  ab  gerechnet  mit  nerbünnter  ©oljfäure  (20  3;;fe.  ISproj.  Säure  auf 
80  2;ie.  SBaffer)  gefüllt,  ©ie  (£infüt(ung  mit  ben  oorf)er  gemofc^enen  2Bitl)erifi 
ftüden  gefd)iel)t  ju  breiniertel  bott,  morouf  mon  bog  ganje  24  ©tunben  ftef)en 
lä^t.  diac^  biefer  3^^^  bog  (Karbonat  geföft  nnb  eg  bleiben  nod)  fiefclige 
Sfelette  übrig,  bie  in  einem  anberen  Bottid)  mit  fonjentrierter  ©aljfäure  be* 
t)anbelt  merben.  !Die  Saugen  merben  in  einem  ^Ibfa^botti^  obfi^en  gelaffen 
nnb  in  ben  Slugfallbottid)  gebrod)t,  über  meld)em  fic^  ein  mit  Blei  onggclegteg 
@efä§  für  Sd)mefelfäure  (1 : 6)  befinbet,  bie  in  bünnem  Straljl  unter  ftetigem 
Umrü^ren  in  bie  S^lorborpumlauge  einläuft,  ©er  dJieberf^lag  mirb  aug* 
gemafd)en,  mä^renb  bie  über[tel)enbe  f^lüffigfeit,  fomie  bog  erfte  2Bafd)maffer, 
mel^e  ©aljfäure  enti)alten,  jum  Söfen  neuer  ?[Rengen  3Bitl)erit  benupt  merben. 
'^lle  Oermenbeten  Bi'obufte  bürfen  feine  fremben  SD^etaHe  enthalten.  'J)ie 
beften  9?efultate  in  bejug  auf  bie  Äörperfein'^eit  beg  Blanc  fixe  erl)ält  man 
mit  (51)lorborl)umlaugen,  bie  lO'^ßroj.  Sf)lorbart)nm  entl)alten  (13  big  14®  Be) 
nnb  Sd)mefelfäure  oon  25^  Be.  Sin  geringer  3ufo^  oon  ©alpeterfänre  be* 
förbert  bog  rofd)ere  3lbfet^en  beg  9?ieberfd)lageg. 
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Blanc  fixe  jetgt  eine  btenbcnb  wei^e  garbe  imb  ift  gegen  ©nuvcn, 
?tl!atien,  Suft,  ©^raefelwafferftofj  unb  anbeve  @afe  tiöHig  inbifferent.  235id)tig 
ift  bie  (Sigenf^aft  ber  f^arbe,  mit  ftefelfauuen  idlfalten  eine  langfaine,  aber 
innige  33erbinbung  einjuge^en. 

3)a8  Blanc  fixe  becft  wenig  in  Dl.  Son  gabrilonten  ift  jwar  behauptet 
worben,  ba^  fic^  bag  Blanc  fixe  bejüglid]  ber  Dedfö^igfeit  ä^nlid)  nerlialte  wie 
ßinfwei^,  waS  febod)  nid)t  fe^r  wa{)rfd]einüd)  ift,  ba  ba§  erftere  faft  ebenfo 
fd)Wer  ift  wie  S3Ieiwei^,  aifo  eine  bünn  angeftridjene  f^lädje  f(^on  eine  jiendid)e 
9Jienge  bation  bem  ©ewic^t  nad)  erljeifdfi.  &  ift  aber  eine  gute  SBafferfarbe 
unb  für  Buntpapier*,  ©lan^papier*,  fowie  ©lanjtapetenfabrifation  ein  fel)r 
fd)ä^bare8  gabrifat,  weld)eg  an  gabrifen,  bie  fold)e  Rapiere  barftellen,  ftetö  in 
Deigform  abgegeben  wirb,  weil  e8  anbernfallS  mit  er^eblid}en  ©c^wierigleiten 
nerbunben  fein  würbe,  bag  einmal  getrodnete,  wenn  and)  l)öd)ft  fein  puloerifierte 
'^robnft  nad)f)er  wieber  berart  fein  ju  ^erteilen,  wie  eö  für  ben  gehackten 
erforberlid)  ift,  um  ooHtommene  ©lättnng  unb  ©lanj  biefer  Bapieve  311  erzielen. 

511§  weiter  Bufo^  für  garben,  um  fie  geller  ju  machen,  oertritt  1  Dl. 
Blanc  fixe  wenigfteng  4  Die.  feingemal)lenen  ©^werfpat,  ift  alfo  nidfi 
oorteil^aft  für  ben  f^abrifanten.  D)arau§  gel)t  §eroor,  ba§  e8  wenigftemS  aliS 
äBafferfarbe  oiermal  me^r  bedt  aU  gemal)lener  @d)werfpat,  unb  baraug  ift 
and]  wo^l  erflärlid),  warum  e8  in  ber  Dapeten*  unb  ^apierfabrifation  fid) 
gegenwärtig  eine  allgemeine  ^nwenbung  gefiltert  l)at.  ©8  gibt  je^t  and)  f^a* 
brilen,  bie  fid)  au(§f^lie|li^  mit  ber  DarfteCtnng  biefeS  '^)3robu!te8  bef^äftigen. 

©egen  9?eagenjien  Oer^ält  fid)  Blanc  fixe  wie  0d)Werfpat.  öS  ift  in 
allen  ©äuren  unb  alfalifd)en  glüffigteiten  unlöSlid)  unb  fd)Wärst  fid)  nid)t  mit 
0d)Wefelammonium.  Gft  i§m  wie  im  Sit^opone  ©d)wefeljin!  beigemengt,  fo 
entwidelt  e8  mit  0aljfänre  @d)wefelwafferftoffga§,  unb  bie  faljfaure  ?öfung 
gibt  nad)  ber  ^Jieutralifation  mit  fauftifd)em  ^mmoniat  mit  ©d)wefelammonium 
einen  weifen  9?ieberfd)lag  oon  ©d)Wefeijinf.  2Ba8  oon  ber  ©aljfäure  t)ierbei 
nid)t  gelöft  würbe,  ift  B^rmanentweif,  fo  baf  bie  Beftimmnng  ber  Beftanbteile 
be§  !i^itt)opone  fe^r  leid)t  ift. 

E.  SBct§c  ^lalffarbeu. 

Bon  ben  auf  fünftlid)em  2Bege  barftettboren  ^allfarben  feien  erwähnt 
baS  ©atinweif  unb  ber  tol)lenfaure  ^alf. 

1.  ©otinweif. 

Diefe  ^orbe  beftel)t  au§  ©alciumfulfat  unb  Donerbe^pbrat.  1 6  Die.  frifd)* 
gebrannten  SttjfalfS  werben  mit  SBaffer  ju  einer  biden  ^alhnild)  geibfd)t,  bnrd)* 
gefiebt  unb  angewärmt;  ;^n  biefer  ^alfmild)  bringt  man  unter  Umrül)ren  eine 
peife  Söfung  oon  34  Din.  Donerbefulfat  unb  läft  ben  ÜJieberf^lag  abfi^en. 
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33eibe  33eftanbteUe  müffen  eifenfret  fein  unb  feinen  ©anb  u.  bgf.  entf}aften.  3)a8 
0atinn)ei^  ift  niei^er  alö  ®ip8  unb  befiel  eine  f)ö^ere  ÜDecffraft.  9^id)t  ju  neV' 
iüecf)fefn  bamit  ift  bag  fog.  ^nnafine,  inelc^eö  au8  fef)r  fein  gefd)lcintintem 
totgebrannten  @i|i8  beftef)t. 

2.  ^o^fenfanrer  ^alf.  Äünftlid)e  treibe. 

33ei  ber  §erftettung  non  54natron  unb  ^Ütjfafi  burd)  33ef)anbfnng  non 
i)iatrumcarbonot*  bjtn.  .^afimncorbonatföfungen  mit  (5afciumf)tjbrat  mirb  ein 
9iltdftanb  erholten,  ber  biöfjer  nid)t  nur  af§  raertfoö  erad)tet  mürbe,  fonbern 
ber  and)  baburd)  läftig  mirb,  ba^  er  fi^  in  großen  3!}iengen  onfammeft,  bereu 
Unterbringung  mit  ©^mierigfeiten  unb  bebeutenben  Soften  nerbunben  ift. 
tiefer  Siüdftanb  befte^t  im  mefentfi^en  au8  Sofcinmcarbonat,  Safdum:^i)brot 
unb  nietfad^en  33erunreinigungen.  3)aS  3Serfa§ren  Don  ©türde  (3). 
ifir.  111826)  bejmedt,  auS  biefen  bisf)er  mertfofen  5lbfäIIen  einen  mertnotlen 
©toff  ju  geminnen,  nämüd)  reines  amorpf)eß  Calciumcarbonat,  baS  auSgebt^nte 
3?ermenbung  finben  fann.  ®ie  Crfinbung  beruht  auf  ber  ^eftftedung,  ba§  bie 
jEei(d)en  ber  ben  5fbfatt  bitbenben  33eftanbteife  eine  üerfc^iebene  ®rb^e  ^aben, 
unb  jmar  §at  fid)  bei  mifroffopifc^en  Unterfu(^ungen  gezeigt,  ba^  namentlich 
bie  Cafciumcarbonatteifd)en  nie!  ffeiner  unb  feiner  finb  als  bie  in  ber  9)iaffe 
enthaltenen  übrigen  ©toffe.  3luS  biefer  ^Beobachtung  hat  fi^  ergeben,  bie 
Trennung  beS  Calciumcarbonats  oon  ben  übrigen  Seftanbteifen  beS  ^fbfadeS 
auf  med)anifchem  SBege  oorjunehmen ,  oor^ugSmeife  bur^  ^inburd)treibeu  beS 
fehr  oerbünnten  ©chfammeS  bur^  geeignete  ©iebtiorridhtungen,  mobei  bie  S5er* 
unreinigungen,  mie  ^ohfe,  ©anb,  organifdje  ©ubftanjen  ufro.,  abgefdjieben 
merben.  2Benn  ber  ^afffd^amm  noch  Anteile  an  Cafciumhhbrat  enthaft,  fo 
mirb  feljtereS  in  befannter  Sßeife  buri^  S3ehanbtung  beS  ©d)fammeS  mit  fohfen* 
fciurehaftigen  ®afen  (^euergafen,  Äaffofengafen  ufro.)  nor  ober  na(^  ber 
med)anif^en  Steinigung  beS  ©d}fammeS  in  ber  ©iebüorrid]tung  in  Calcium¬ 
carbonat  übergeführt.  3^^  mechanifi^en  Steinigung  beS  ©chfammeS  roirb  ber* 
fefbe  in  Sßaffer  gfeidjutd^ig  ju  einer  bünnen  SKifd)  aufgefdjfämmt,  unb  in  biefe 
SJcifch  roerben  bann  eoentueff  juerft  fohfenfäurehaftige  Cafe  behufs  Überführung 
beS  CafciumhhbratS  in  Cafciumcarbonat  eingefeitet.  ©obann  führt  man  biefe 
9}tifd)  oon  unten  unter  3)rud  gegen  ein  f5fad)fieb,  ober  bei  S3erroenbung  um* 
faufenber  ©iebe  roirb  bie  bünne  SOtifd)  oou  au^en  in  bie  ©iebtrommef  hinein* 
gebrüdt  ober  *gefaugt,  unb  auS  ber  2;rommef  bie  gereinigte  ^füffigfeit  abgeführt. 
3)ie  ©iebung  oou  unten  nad)  oben  bjro.  oon  au^en  nad)  innen  hot  ben  3™cd, 
bie  ©iebffächen  rein  ijn  erhaften,  ba  bei  umgefehrtem  ^rbeitsoerfahren  bie  in 
ber  ^offmifch  enthoftenen  iöerunreinigungen  fehr  fchnefl  ein  ißerfdhmieren  ber 
©iebffö^en  herbeiführen.  Söefentfich  für  bie  erfofgreiche  3)ur^führung  ber 
Steinigung  ouf  mechanifd)em  Sßege  ift  eine  geeignete  3IuSroahf  ber  ©iebffächen. 
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3a^Ireid)e  33erfud)e  ^aben  ergeben,  ba^  man  für  ben  norliegenben  ßmecf  fef)r 
feine  0iebe  oermenben  mu^,  nnb  jmar  t)aben  fic^  in  ber  ^rayiö  fiebartige  ®e» 
mebe,  bie  40  bi§  80  '3}iafrf)en  auf  1  cm  Sänge  entfjalten,  gut  bett)ä()rt.  ©ie 
in  ber  bünnen  ?CRiI(^  entfjaltenen  Sakiumcarbonatteitd^en  ge^en  Ieirf)t  bur^ 
foId)e  feine  ©iebe  ^inburd),  mä^renb  bie  ^Berunreinigungen  toon  ben  0ieben 
jnrüdge^alten  werben.  !Diefe  naffe  ©iebung  fid)rt  fonac^  eine  nöüige  ^Trennung 
beS  Salcimncarbonatö  toon  ben  Verunreinigungen  fierbei,  fo  ba^  bie  bur^  bie 
0iebfIäd)e  getretene  9}iitc^  faft  nur  reines  (Calciumcarbonat  fuSfjenbiert  ent()ätt. 
®ie  gereinigte  f^Iüffigteit  wirb  in  übUd^er  SBeife  abfeljen  gelaffen,  eüent.  burd) 
2Bofd)en  non  löfungSfä^igen  ©aljen  befreit  nnb  f^Iie^üd)  bur^  gittrieren  oom 
äBaffer  getrennt  unb  getrodnet.  2Bi£(  man  bie  Umwanblung  beS  (Calcium' 
^^bratS  im  0^tamme  ju  Calciumcarbonat  burd)  ©ättigen  beS  0d)tammeS  mit 
^o^Ienfäure  oermeiben,  fo  fann  man  ben  ©c^Iamm  mieber^ott  mit  Söaffer  auS' 
mafd)en  unb  baS  (Cakium^^brat  auf  biefe  Sßeife  burd)  Sluflöfen  eutfernen. 

®er  nad)  obigem  Verfahren  gemonneue  0toff  ift  im  mefenttid^en  reineS 
Cokiumcarbonat.  CS  befte^t  auS  mifroffofiifd)  fkinen,  au^erorbentlid)  fein 
oerteiltcn,  gki^förmigen,  amorf)^en  ^artifelc^en,  bie  na^  bem  Srodnen  ju 
einem  unfü^lbaren  'ifJutoer  jerfnilen.  Senn  bie  SSrodentemperatur  beS  fo 
erfiattenen  CakiumcarbonotS  100»  C  nid^t  mefentli^  überfteigt,  beträgt  baS 
@emid)t  non  100  ccm  beS  gepuloerten  (CarbonotS  78  bis  94  g,  Sirb  inbeffen 
baS  (Carbonat  bei  einer  mefentlid)  ^ö^eren  SCemperatur  getrodnet,  fo  ert)ö§t  fid) 
fein  fpejififdfjeS  (Semid)t.  (CS  befi^t  bie  mertooHe  Cigenfd)aft,  nad^  ber 
STrodnung  unb  Vuiöerifierung  fid^  nid)t  ju  fleinen  Lumpen  ober  Anoden  ju* 
fammenjuboden,  fo  ba^  eS  fe^r  kid^t  burd^  bie  feinften  Siebe  t)inburd)tritt. 
Gegenüber  ben  im  ^anbel  oorfommenben  ©orten  non  (Cokiumcarbonot  finb 
bemfelben  gefädteS  (Carbonat  unb  ©d)(ämmfreibe  am  ä^ntid)ften.  Von  biefen 
nnterfc^eibet  fid^  ber  neue  ©toff  inbeffen  in  erfter  Sinie  burd)  fein  ®emid)t, 
inbem  100  ccm  beS  gefädten  (Carbonats  50  bis  75  g,  bie  gkid)e  Volummenge 
©d)tämmfreibe  bagegen  105  bis  110  g  wiegen.  ?lu^erbem  jeigt  gefäÜteS 
(Calciumcorbonat  bie  9^eigung,  fid^  jufammenjubaden,  fo  ba^  eS  nur  fd)wierig 
burd^  berartig  feine  ©iebe  t)inburd^tritt,  bie  bem  nad)  oorüegenbem  Verfat)ren 
erhaltenen  (Calciumcarbonat  ben  ®urd)gang  nod)  leicht  geftatten.  Von  ©d)tämm* 
breibe  ift  baS  auS  ben  dJüdftänben  gewonnene  “iProbuft  fofort  ju  unterfdheiben, 
ba  erftere  infolge  ihres  UrfprungeS  ftets  fd)arffantige  jTeildhen  enthält,  bie  fid) 
burd)  9?eiben  3Wifd)en  ben  Ringern  bemerfbar  madhen.  ©aS  auS  bem  ^bfade 
ber  ^^alfatifabrifation  auf  bie  angegebeue  Seife  p  einem  fehr  bidigen  V^^eife 
p  gewinnenbe  (Calciumcarbonat  bann  in  Oerfdhiebenen  3fnbuftrien  Verwenbung 
finben.  3;nfolge  feiner  S^ieinheit,  ber  3lbwefenheit  Oon  organifdhen  ©toffen  unb 
feines  üerhättniSmä^ig  bid)ten  (SefügeS  wirb  eS  für  bie  i^abribation  wei§ 
glafierter  Xonwaren  aden  anberen  formen  Oon  (Cakiumcarbonot  oorgepgen. 
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(Sbenjo  bilbet  eö  ein  auSgejeic^neteg  gitümittel  für  ^afjter,  ^autfc^ufartifel 
feber  Seife,  Sinoleutn,  ^ornerfafjmaffen  ufü).  2lud)  fann  eg  jur  §er* 
ftellung  Don  ^u^putnern,  S^oUettenpuInern,  QJlauerpu^,  billigen  5inftricl)farben 
unb  ju  ben  tierfdjiebenften  anberen  S3ernjenbunggjtne(fen  benugt  werben. 

F,  9)?agucfiaiüeiff.  9}iiuerahtici^. 

3ur '^erftettung  beg  9JiineraIn)ei§  wirb  na^  bem  ®.  9^r.  21587 

non  Soblet)  einer  Söfung  non  fd)WefeIfourer  QJiognefia  (^ieferit)  fo  nie!  S^lor* 
catcium  jugefügt,  big  fein  fc^wefelfaurer  ^alf  mef)r  auggef^ieben  wirb  unb  bie 
$?öfung  nur  noc?^  S^tjlormagnefiuiu  entlüft.  ® er  (S^^formagnefiinnföfung 
fe^t  man  lO'Sßroj.  Si^Ioraluminium  f)in3u.  9fug  biefer  9)?ifc^nng  wirb 
unter  Sfuwenbung  non  ^olf^pbrat  ein  jarteg,  wei^eg  ^ufner  gefüllt.  SDiefeg 
“^ßrobuft  wirb  bei  ber  9lppretur  ber  baumwollenen  unb  leinenen  SBaren  ner= 
weubet,  wobei,  fe  nad)  9lrt  ober  Dualität  ber  2Bare,  50  2;ie.  SBaffer  mit 
20  2:fn.  93ulner  im  ?[Rinimum  unb  mit  30  S;in.  im  5Diapimum  ju  2;eig 
nerarbeitet  werben,  jum  ßwed,  ber  2ßare  fd)öneg,  gläu^enbeg  ^fugfef^en  jn  ner^ 
leifien.  3^4'  ^erftedung  eineg  bidigeren  mineralif^en  SBei^  für  93apier=  unb 
2;apetenfabrifation  wirb  eine  Söfnng  non  ft^wefelfaurer  dJiagnefia  mitteig 
^alf^pbrateg  ober  eine  dJfif^ung  non  fd^wefelfaurer  SJfaguefia  unb  fd)wefel= 
fanrer  Sonerbe  mitteig  ^alfmil(^  ober  ^alfl)t)brateg  gefädt,  wobei  ber  B^fa^ 
non  fd^wefelfaurer  Stonerbe  baju  bient,  bem  “ißcipier  ober  ben  Sapeten  bei  i^rer 
f^abrifation  einen  bebeutenben  ®Ianj  ju  geben,  unb  wobei  bag  ^robult  ein 
innigeg  ©emenge  non  fünftUd)em  ©ipg  (fdjwefelfourer  Äalferbe)  unb  9Jfagnefia= 
t)pbrot  bilbet. 


G.  Stroutianluci^.  Strnuttuntfuffat 

Dagfelbe  wirb  ang  bem  natürlidjen  Soeleftin  (SrS04)  in  gleid)er  Söeife 
^ergeftedt,  wie  bag  ©arptwei^  aug  bem  Sd)Werfpat.  3llg  f^arbe  befi|t  bag 
Strontianwei^  nor  bem  Blanc  fixe  gro§e  S3orjüge,  ba  eg  nid)t  nur  bie  fd)öne 
f^arbe,  fonbern  and)  eine  bebeutenbe  Dedfraft  aufweift.  Die  f^arbe  ift  fpejififd) 
leid)ter,  alg  33arptwei^;  fie  färbt  bie  Ißunfenflamme  carmoifinrot. 

H.  9)ZaugattWeif]i.  ^ofjlcnfaurcg  SÖJangonojpbuf. 

Die  ^erftedung  biefer  f^arbe  lo§nt  fid),  wenn  man,  wie  bei  ber  ©^Ior= 
fabrifation,  größere  3)lengen  non  9)iangand]lorür  jur  93erfügnng  l^at.  9}ian 
nerfept  bagfelbe  mit  etwag  ©oba,  woburc^  bag  nor^anbene  @ifen  alg  Dppb» 
ppbrat  anggefädt  wirb,  lä^t  einige  Dage  fielen,  jief)t  bie  flare  f^lüffigfeit  ab 
unb  fädt  fie  mit  ©oba.  Der  9?ieberfc^lag  bcfipt  eine  rötlid^  wei^e  f^arbe. 


3inntüei^.  SöiSmuttoei^.  SBoIframirieiB.  ^Intimonoj^b. 
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I. 

jDaöfelbc  finbet  al8  garbe  hjenig  ^Intnenbung,  tütrb  aber  in  ber  (55(ag= 
fabriiation  nertnenbet,  um  bein  ®Iaöf(u^  eine  fc^öne  milrf)n)ei§e  Färbung  ju 
nerlei^en.  (Sö  wirb  bargeftettt  bnrd^  Se^anblung  tion  granuliertem 
l^od)tonjentrierter  ©alpeterfäure  nnb  0^lciminen  be8  entftanbenen  meinen 
9Zieberfd)tage8,  ma^rfd)einlic^  eineS  ©emifc^eS  non  ßinnitrat,  ßinnof^b  nnb 
3innfäure. 

-  K.  SSiSmuttucifi. 

3^re  SSermenbung  finbet  biefe  f^arbe  al8  @d)ininfe.  SBiSmutmei^  wirb 
bargefteOt  bnrd)  Söfen  tion  metaHif^em  SBiöinut  in  raud)enber  0atfieterfäure, 
wobei  ber  fid)  juerft  bitbenbe  wei§e  9^ieberfd)tag  bur(^  ben  Überfd)u§  ber  0äure 
getöft  wirb.  3)ie  Söfung  wirb  in  SBaffer  gegoffen  nnb  ber  gebilbetete  D^ieber* 
fi^Iag,  ein  bafifdjeö  SBiSmutnitrat,  abfiltriert.  !IDa0  SBiSmutwei^  ift  ein  blenbenb 
weites  ^uloer,  ba§,  fobatb  e§  troden  geworben  ift,  in  Iuftbid)ten  ©efä^en 
aufbewa^rt  werben  mu^,  weil  eg  gegen  bie  geringften  ilRengen  0c^wefeIwaffer= 
ftoff  emfifinblid)  ift  nnb  nac^  furjer  ^txt  oergitbt. 

L.  2öoIframwei§. 

3ur  ®arftellung  biefer  fällt  man  iöleijudertöfung  mit  woIfram= 

fanrem  iJJatron  nnb  be^anbelt  ben  9?ieberfd)Iag,  ber  aug  bafift^  wolframfaurem 
iRatron  befte^t,  mit  üerbünnter  ©ffigfäure,  weld)e  bag  überfc^üffige  33Ieioj:t)b* 
t)l)brat  auflöft. 

M.  SSciftc  Sfutimmifarbcu* 

2)ie  3lntimonfarben  jeic^nen  fi^  bnrd)  ^iemlid)e  SSeftänbigteit  aug,  befi^en 
ober  infolge  i^rer  friftaHinifc^en  33efd)affenl)eit  teine  gro^e  S)edfroft.  ®a  fie 
and)  foftfpielig  finb,  fo  finben  fie  nur  ^nwenbung  in  beftimmten  f^äHen. 
“^rottifc^  wichtig  finb  unter  ben  jal)lreid)en  33erbinbungen  bag  ^ntimonoji)b 
nnb  bag  ^llgarotfiuloer. 

1.  ÜDag  5lntimono jt)b. 

®agfelbe  finbet  fic^  alg  natiirlidjeg  Sßeifefpie^glanjerj  ober  olg  31ntimon= 
blute  oor  nnb  lonn  and)  bnrd)  S3etbrennen  Oon  metallifd)em  51ntimon  an  ber 
Suft  ober  burc^  33e^anblung  mit  ©alpeterfäure  in  einfa^er  Sßeife  borgefteHt 
werben.  IDiefe  2)iet^oben  finb  inbeg  511  foftfpielig,  um  ted)nif^  angewenbet 
werben  ju  fönnen.  ?lm  beften  ftellt  man  bag  5lntimono3ci)b  aug  bem  im 
^anbel  billig  erl^ältli^en  ®roufpie|glanjerj  (^Intimonglon^,  SbaSg)  bar,  inbem 
man  bagfelbe  fein  fDuloert,  mit  SBaffer  befeuchtet  nnb  auf  ‘ipiatten  gelinbe 
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unter  0d)WefeIoj:QbentU3icfeIuug  ge^t  baß  ©^luefelantimon  t)ierbet  in 
‘^tntimonojQb  über.  !Dte  (Sr^i^ung  borf  nic^t  jo  tueit  getrieben  «erben,  ba^ 
fict)  antinionige  ©äure  bilbet. 

2.  Sltgarotpntner. 

©raufpielgtanjerj  «irb  in  ro^er  ©aljfänre  aufgelöft,  «obei  fic^  ©^luefel- 
«afjerftoff  entinicfett  unb  eine  Söfung  üon  Slntimontric^torib  gebitbet  «irb.  X)ie 
leljtere  «irb  in  falteß  äßaffer  gegoffen  unb  ber  entfte()enbe  «ei^e  9?ieberid]Iag 
fo  lange  falt  ge«afct)en,  biß  baß  2Bafd)«affer  feine  faure  SfJeaftion  me^r  jeigt. 
®ie  garbe  ift  ein  bafift^eß  3fnttntond^lorib. 

II.  ^arßen. 

A.  ^fetforben. 

5tucb  in  öielen  gelben  färben  ift  baß  ißleioj^b  bie  metaüifd)e  ©runblage, 
unb  ba  jur  iperftellung  biefer  f^arben  je  nat§  Drtlid)feit  unb  bem  'i|[3reife  ber 
33Ieio5^böerbinbungen  öerfdjiebene  Sßege  eingef^fagen  «erben  fönnen  unb  man 
oft  biefe  S3erbinbungen  felbft  tjerftedt,  fo  feien  bie  S'Jobmateriatien  nnb  bie  35ers 
fahren  an  geeigneten  ©teüen  jebeßmat  angeführt. 

a)  ®elbe  unb  orongegelbe  Sleioj^bfarben. 

!Daß  33Ieio^t)b  ift  meift  ein  ‘jprobuft  büttenmännifc^er  @e«innung,  bo^ 
fäüt  bie  ^Verarbeitung  beß  rot}en  33Ieio^-^bß  in  baß  ©ebiet  ber  f^arbenfabrifation. 
jDaß  Steio^'^b  ejiftiert  in  j«ei  oerft^iebenen  '»Diobiflfationen,  nämtid)  in 
friftadinifdjer  f^orm  alß  Steiglätte  unb  atß  aniorpf)e  9}iaffe  atß  SJiafficot. 
®ie  33Ieigtätte  befi^t  im  allgemeinen  eine  me^r  ober  minber  rötlid)e  hellgelbe 
f^arbe,  bie  oon  ber  2trt  ber  Sfbfü^Iung  ab^ängt:  bei  langfamer  ^fbfü^Iung 
ei^ätt  man  rote,  bei  raft^er  gelbe  Sleiglätte.  ®aß  9Jiafficot  3eigt  ftetß  eine 
orangegetbe  f^-ärbung.  ©o«ot)f  iöteigtcitte,  «ie  SJiafficot  jeigen  feine  befonberß 
tebf)afte  f^arbe  unb  «erben  nur  jiendid)  feiten  alß  eigentli^e  f^arbe  t)er«enbet. 

1.  Sleioj^b,  PbO.  SBIeiglätte.  Sinierglätlc. 

2)aß  '^lei  ^at  bie  (Sigenfd)aft,  bei  ber  oerbältnißmä^ig  nid)t  fe^r  fjoljen 
STemperatur  oon  ungefähr  325°  C  ju  fchmeljen.  jDabei  unb  noch  mehr  bei 
feiner  «eiteren  (Srljiljung  über  ben  ©dtmeljfiunft  hinauß  erzeugt  fi^  bei  Suft= 
jutritt  ftetß  auf  ber  Dberflä^e  eine  ge«öhnlich  regenbogenfarbige  .^aut,  bie  fid) 
fd)nen  «ieber  erneuert,  «enn  man  fie  oom  SÖIei  «eg^ieht.  hierbei  nimmt  baß 
33Iei  (Pb)  ©auerftoff  (0)  auf  unb  bilbet  baß  Dj^bPbO,  baß  im  ©ro§en  beim 
^btreiben  filberhaltigen  33Ieieß  auf  eine  ber  tiorbefd)riebenen  S3ilbung  analoge 
SBeife  in  ben  ©itbertreiböfen  gemonnen  «irb,  baher  eß  aud)  bie  beiben  Dramen 
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©Über glätte  unb  331eiglätte  erhalten  unb  beibe^lten  ^at.  33Ieioji)b 
bilbet  in  btejer  ^orm  alg  33Ieigätte,  in  njelcljer  e8  im  ^anbel  öorfommt,  einen 
je'^r  wichtigen  9flol)[toff  für  bie  ^arbenfabrifation,  inbem  aüe  331eiojt)b* 
öerbinbungen,  bie  jur  ^arbenfabrifation  angeraenbet  merben,  birelt  ober  inbireft 
barauS  ^ergefteüt  merben.  ®ie  9?einf)eit  ber  331eiglätte  ift  ba!^er  in  ben  meiften 
gäüen  toon  einiger  2öid)tigfeit  unb  ^ängt  oon  ber  9?ein§eit  beö  S31eie8  ab,  auö 
meld)ent  bie  ©lätte  l)ergeftellt  ift. 

SDie  35erunreinigungen  ber  Sleiglätte  [inb  immer  biefelben,  mie  bie  beg 
^leieö,  nur  fommt  noc^  ein  geringer  unb  meniger  fc^äblic^er  ®ef)alt  oou 
^ief eierbe  unb  Äalf  l)inju,  melden  bie  331eiglätte  au8  ben  STreib^erben  auf* 
genommen  :^at. 

9Jian  fennt  il)re  ®üte  oon  oorn^erein  nac^  ben  @eroinnung§orten,  benn 
bie  ©lätte  oon  ben  reineren  331eif orten,  oon  33illac^er,  SEarnomi^er, 
englifc^em  Slaquetblei  ift  auc^  reiner  al§  bie  fäc^fifd)e,  rbeinifdje 
unb  ^arjer  ®lätte.  ©ie  englifi^e  (Glätte  ift  il)rer  9?em^eit  wegen  fe^r  be* 
liebt;  fie  enthält  nur  wenig  ^ufiferoj;qb,  waö  in  ber  ^arjer  ©lätte  in  be* 
beutenber  QJJenge  oorfommt.  9Jlon  erfennt  ba8  Äupferojqb  baran,  bo^ 
ammoniaf,  mit  weldjem  man  bie  Sleiglätte  einige  ßeit  bigeriert,  fid)  nad)  unb 
nac^  blau  färbt. 

(Sine  fe^r  fd)öne  ^öleiglötte  fann  au^  au8  bem  ^-ßleifulfat  erl)alten 
werben;  fie  ift  Ooüfommen  fupfer*  unb  eifenfrei,  enthält  aber,  wenn  baö  'Slei* 
fulfat  alö  ‘31bfalIf)robuft  ber  effigfauren  Sonerbe  gewonnen  würbe,  ftetö  etwoS 
Sonerbe.  ÜKan  er^i^t  eine  S^natronlauge  oon  28  big  30®  Be  jum  ©ieben 
unb  trägt  unter  fortwäljrenbem  Umrüljren  nad)  unb  nad)  baS  Sleifulfat  ein ; 
ba§  gebilbete  231eiojl)b!^t)brat  wirb  auggewafdjen,  getrodnet  unb  in  einem 
5-lammofen  burd)gegtü^t,  worauf  man  ba§  Sleiojqb  langfam  erfalten  lä^t. 

(SS  laffen  fid)  nad)  Sewiö  (!3).  ilir.  21296)  Sleioj:t)be  and)  au6 
331eirand)  l)erftenen,  ber  bei  ooUftänbigem  ober  teilweifem  ©ublimieren  unb 
Djqbieren  oon  331eiglanj  ober  fonftigen  S31eierjen,  bei  ben  SSleif^meljöfen 
(331eirauc^  im  engeren  ©inne)  ober  auö  gemifd)ten  Slei*  unb  ß^nferjen  ent* 
ftel)t.  (Der  burd)  baö  ©ublimieren  unb  D^-l)bieren  Oon  SSleiglanjerjen  ent* 
ftel)enbe  Üiauc^  fann  nur  331eifnlfat,  Sleifnlfib  unb  331eioj:qb  mit  me!^r  ober- 
weniger  ’^lrfenif  unb  51ntimon  entgolten;  ißleiraud)  enthält  gewö^nlic^  mel)r 
ober  weniger  331eifulfib,  gemifd)ter  S31ei»  unb  3infraut^  bogegen  bebeutenbe 
3)iengen  ßinfo^qb.  (Da§  33erfa^ren  befielt  borin,  S31eiraud)  in  ber  nad)ftel)enb 
befdjriebenen  SBeife  ber  oereinten  (Sinwirfung  oon  fo^lenfaurem  9^atron  unb 
^Ijnatron  unb  Oon  9^öftf)ijje  auSjufeljen,  wobei  (S^lorfalf  ober  S^lornotron  an* 
gewenbet  werben  fann,  wenn  ber  9^aud)  S31eifulfib  enthält;  bei  gemifdjtem 
331ei*  unb  ^^nfraud)  wirb  mittels  ©c^wefelfäure  baS  juerft  aufgelöft. 
33ei  ber  51nwenbung  oon  i?ewiS  SSerfa^ren  wirb  ber  S31eiraud)  gel)örig  mit 
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fo^tenfaurem  9^atron  ober  Sl^natron  gemif^t  unb  bie  9^Zif^ung  bann  in  einem 
gen3bi)nlid)en  SSleiglätte»  ober  jonftigen  Flamin*  ober  äJinffelofen  mehrere 
©tnnben  lang  geröftet.  3tl8bann  mirb  bie  SJiaffe  t)erau8genommen  nnb  mit 
SBafter  auSgemafc^en,  um  ba§  unlö^Iic^e  SSIeioj-^b  üon  bem  löSli^en  9ktruim= 
futfat,  9^atriumfutfib  unb  ben  arfenif*  nnb  antimon^Itigen  ^^iatronoerbinbungen 
jn  trennen,  ^ierburd)  oermanbetn  fid)  bie  ^leifulfate  nnb  331eifulfibe  in  S3tei» 
Carbonat  ober  SIeiojt)bt)^brat  unb  ber  3lrfenif  unb  baS  Sintimon  merben  311 
Iöötid)en  SBerbinbungen.  2)urct)  baS  9?öftoerfal)ren  merben  bie  ißteioerbinbungen 
in  33teio5^b  oermanbett,  beffen  garbe  unb  3uf«ttiwenfe^ung  öon  ber  ®auer 
be8  9iöften§  abt)ängt.  33ei  biefer  Ausübung  beö  iBerfo^renS  ift  e8  ni^t  nötig, 
(S^tortatf  ober  (J^Iornatron  ^injujufügen,  um  auf  ba§  33Ieifutfib,  melct)e§  im 
9^aud)  t)ietteid)t  noc^  entt}alten  ift,  ju  reagieren,  ba  burc^  bag  9?öften  baS  S3tei* 
fulfib  teils  in  SBleifulfat  unb  teils  in  ^leioy^b,  unb  baS  5ßleifulfat  mieber 
bnrc^  bie  (Sinmirtnng  ber  §i^e  unb  beS  fol)lenfauren  9JatronS  ober  9^atron= 
l)l)bratS  in  SSleioj^b  nermanbelt  mirb.  3)iefeS  3)erfa^ren  l)at  jebod)  ben  9lad)* 
teil,  ba§  bie  ^uflöfung  nur  bann  oollftcinbig  Oor  fi^  ge^t,  menn  baS  9Jiifd)en 
beS  Standes  mit  bem  fo^lenfauren  D^^atron  mit  ber  größten  Sorgfalt  gefd)iel)t. 
?luS  biefem  ®runbe  menbet  man  in  ber  ^rajiS  lieber  baS  folgenbe  33erfal)ren  an. 
®er  331etrau^  mirb  in  breiartigem  ^ufi^inbe  in  einer  Söfung  Don  loljlenfaurem 
9?atron  ober  ^tjnatron  eine  ^albe  bis  eine  gonje  Stunbe  ober,  menn  ber  9iaud) 
oiel  Irfenif  entölt,  noc^  länger  gelocht.  ®urt^  biefeS  ^odjen  nermanbelt  fid) 
baS  331eifulfat  unb  Sleifulfib  in  S31eicarbonat  ober  331eioi-i)b^i)brat,  mäl}renb 
^rfenit  unb  3lntimon  fi^  auflöfen.  ®ie  i^öfung  lä^t  man  alSbann  fic^  feijen, 
unb  nat^bem  bieS  gefd)e^en,  bie  glüffigteit  ablaufen.  ®er  33rei  mirb  bann 
jum  3mede  ber  33efeitigung  beS  fdjmefelfauren  D^atronS  forgfältig  auSgemafc^en, 
entmeber  burt^  Ibgie^en  ober  in  einer  f^ilter^reffe,  unb  hierauf  in  einem  Dfen 
einige  Stunben  lang  geröftet,  moburö^  er  ju  iöleiglätte  ober  (burt^  meitereS 
0fiöften)  ju  SRennige  ober  Drangemennige  mirb.  3;ft  ber  9iau^  baS  Ergebnis 
gemifc^ter  SBlei*  unb  ^inlerje,  fo  mu^  baS  barin  enthaltene  öor  ^In- 
menbung  beS  ißerfahrenS  juoörberft  mittels  ®d)mefelföure  entfernt  merben. 
(Snthält  ber  9iauch  331eifulfib,  fo  tann  man  il)n  3unäd)ft  in  einer  (^h^orfalt* 
ober  (Shlornatronlöfung  fochen,  ober  man  fann  baS  Shlornatron  mit  fohlen» 
faurem  tl'Jatron  mifchen.  9^ad)  bem  Äod)en  ber  f^lüffigfeit  mit  fohlenfaurem 
S^Jatron  befteht  biefelbe  größtenteils  auS  f^mefelfaurem  ifJatron  mit  etmaS 
iJiotriumfulfib  unb  auS  9^atron  in  ^erbinbung  mit  Hrfenif  unb  21ntimon. 
9^ad)  (äntfernung  beS  2frfenifS  nnb  5lntimonS  fann  man  bie  flüffige  iJJiaffe  ab» 
fochen;  man  erhält  bann  ein  Salj,  meld)eS  in  ber  ©laSfabrifation  unb  ju 
anberen  ipanbelSjmeden  oermenbbar  ift.  ®ie  anjumenbenben  S3erhältniffe 
merben  buröß  bie  ifiatur  unb  3uf“^^J^ßttfe(jung  beS  331eiraud)eS  bebingt.  3^ 
151 V2  2;i>i-  331eifnlfat  bjm.  143  Sin.  S31eifulfib  gehören  53  Sie.  fohlenfaureS 
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5)iatron  ober  40  jlle.  9^atron^^brat.  beften  ift  el,  einen  Überfcl)u|  oon 
5  b.  55  bis  56  2;ie.  fo^lenfauren  S'JatronS  ju  ^aben.  “ißroftifcfje  S3er* 

furf)e  ^aben  ergeben,  ba^  jur  ^luflöfung  üon  |e  99  %{n.  arfeniger  ©äure  53  Slie. 
fo^tenfauren  ^fJatronS  oollfomnten  genügen,  gür  je  119V2S;ie.  Sleijulfib  ge= 
nügen  (S^Iorfalf  ober  (S^Iornatron,  loenn  fie  lOßi/a^^In.  S^Iornatron  unb 
53  S:in.  fo^Ienfaurem  S'Jatron  entfprec^en.  SBenn  aifo  ber  Sleiraud^  auS 
0,57  ^roj.  Äo^Ienfäure,  61,30  'i|3roj.  iöleifulfat,  28,97  ^roj.  5BIeioj:^b,  3,79  “iproj. 
33Ieiglanj  unb  5,37  'i)3roj.  arfeniger  ©änre  befte^t,  fo  werben  für  100  Sie. 

(i^lornatron  unb  29  Sie.  fo^IenfaureS  9^atron  angewenbet  werben 

müffen. 

®ie  S3teiglätte  jie!^t  an  ber  Suft  ^ol^Ienfäure  an  unb  enthält  ba^er  oft 
fo^IenfaureS  Sleioj^b.  ©ie  löft  fit^,  wenn  fie  rein  ift,  böüig  unb  leicht  in  Oer* 
büunter  reiner  ©alf)eterfäure  ju  falpeterfanrein  33teio3ct)b.  Slud^  burd)  @ffig* 
fäure  wirb  bie  Sleigtätte  aufgetöft,  jebo^  tangfamer  als  in  ©at^jeterfäure. 
©d^wefelfäure  wirft  wenig  barauf  ein,  weit  baS  an  ber  Dberfiät^e  entfte^enbe, 
in  Sßaffer  untöStic^e  fct)wefelfaure  Steioj^b  bie  weitere  Sinwirfung  ber  ©äure 
^inbert.  ©atjfäure  wirft  auS  gteidjem  ®runbe  tangfam,  weit  baS  entfte^enbe 
'^robuft  in  SBaffer,  namenttic^  in  fattem,  wenig  töStict)  ift.  Sirb  bie  ©tötte 
aber  fef)r  fein  geinat)ten,  fo  fc^witlt  fie  mit  ©atjfäure  auf  unb  eS  bitbet  fit^  bei 
Überfd)u§  ber  te^teren  einfach  S^torbtei:  PbClg,  bei  Überfc^u^  oon  @tätte 
bafift^eS  (bteiojctjbtiattigeS)  (S^torbtei.  2ßirb  bie  33teigtätte  mit  einer  i'öfung 
oon  ^oc^fatj  ober  ©atmiaf  tangere  3eit  in  Serüf)rung  getaffen,  fo  bitbet  fidt) 
immer  bafif^eS  (S^^torbtei  ober  (5l^torbtci*33teioj:\5b.  3n  ben  wäfferigeu 
ä^enben  5ltfatien,  ^ati  unb  S^atron,  töft  fid)  baS  Steio5t)b  ebenfattS  tangfam  auf. 

2.  9Jtcnnige.  5Dlinxum.  Pb304. 

©ie  faun  atS  eine  53erbinbung  oon  Steioj^b,  PbO,  mit  bem  33tei* 
^i)pero5t)b,  PbOg,  in  oerfc^iebenen  SBerfjättniffen  betrad)tet  werben  unb  ift  fetbft 
eine  getbrote  ober  orangerote  f^arbe. 

®ie  Sliennige  würbe  et)ebem  in  ®eutfd)tanb  in  ber  ®egenb  Oon  9iürn» 
berg  in  großen  Ouantitäten  bereitet,  je^t  ift  ber  ^auptfi^  i^rer  SSereitung 
(Sngtanb  unb  bie  ©egenb  oon  iBittac^;  benn  ba  ju  i^rer  ®ar= 
fteünng  in  fc^önfter  Ouatität  nur  auSgejeid)uet  gute  Steiforten  oerweubbar 
finb,  fo  jogen  bie  ©ewinnungSorte  ber  beften  Steic  aud)  bie  üfiennige* 
fabrifation  an  fid),  bie  nur  in  größerem  SttJa^ftabe  auSgefüt)rt,  einen  er^eb= 
ticken  9'^u^en  abwerfen  fann.  jDie  SfJiennige  unterfd)eibet  fi^  burd)  if)re 
©c^ön^eit  unb  if)r  ^euer;  fie  ift  gewöfintid^  um  fo  fc^öuer  uub  feuriger,  je 
weuiger  fie  jugteic^  iuS  Srauue  gei^t.  Serfätfc^t  ober  oermifd)t  mit  anberen 
roten  Starben  wirb  fie  fef)r  fetten,  ba  gegenwärtig  geringe  ©orten  feinen 
^tbfal?  finbcn. 

(Deutele,  Sorbcnfaßrifation.  II.  3. 
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Obgleich  bie  ©avftellung  ber  9Jfetimge  gegenVüärtig  eine  5lrt  großer 
^üttenmännifrfjer  ‘^5robu!tion  geworben  ift,  fo  tnitt  i^  bod)  bie  ©avftetlungS» 
weife  berfeiben  angeben,  befonberS,  ba  biefelbe  and)  im  kleinen  anggeflil)!'! 
werben  tann. 

fJJian  fann,  um  bie  SJlennige  barjnfteden,  zweierlei  SBege  einfdjtogen, 
nämlid)  58Iei  jnnäd}ft  entweber  in  reineS  fo^IenfaureS  Sleioj^b,  ober  in  ©Uber* 
glätte  öerwanbeln.  31ug  bem  331eiwei^  wirb  bie  orangefarbige  äJfennige,  baö 
^ariferrot,  bargefteüt.  S3eibe  ß'^Uienprobulte  eignen  fid)  gleid)  gut  jnr 
flRennigegewinnung,  müffen  aber  Oor  ber  S3erwenbnng  erft  na^  ju  bem  feinften 
‘ifjnlüer  gemal)len  werben,  weld)eg  nad)  bem  S:rodnen  not^mal«  fe^r  fein  pul* 
oerifiert  wirb,  eine  Arbeit,  bie  burd)  ?[Rü^len  unb  SJiaft^inen  auf  eine  ^rt  Oer* 
richtet  wirb,  ba§  ber  ©taub  beim  trodenen  ©ieben  fid)  nic^t  weit  oerbreiten 
unb  fo  ber  ©efunb^cit  ber  Umgebung  nad)teUig  werben  fann.  ®ie  gemahlenen 
fJJiaterialien  werben  nun  in  blecheiferne  Säften  gefüllt  nnb  in  eine  21rt 
f^lammenöfen  gefd)afft,  weld)e  jum  bnnfeln  fRotglühen  erhitzt  finb,  unb  etwa 
12  ©tunben  gleid)mä^ig  ouf  biefer  Temperatur  erhalten  werben,  währenb 
weld)er  3eit  ein  guter  Luftzutritt  befteht.  ^löbann  werben  bie  .Säften  an§ 
bem  Dfen  gezogen,  wo  ba8  barin  befinblid)e  fUiaterial  eine  mehr  ober  weniger 
rote  ober  rotbraune  f^arbe  angenommen  h^^U  ®iefe0  “ißrobuft  wirb  nun 
wieberholt  biirch  9follfteine  zerbrüdt  unb  berfeiben  Operation  brei*  big  tiermal 
wieberholt  auggefe^t,  big  bie  f^^arbe  gleichartig  unb  feurig  genug  ift. 

3;n  ben  S3illathifd)en  fJJiennigebfeu,  bie  eine  anbere  (Einrichtung  befiljen, 
fommt  bie  gemahlene  (Glätte  nitht  in  eifernen  Säften  in  ben  heilen  Ofen,  fon* 
bern  fie  wirb  auf  bem  eifernen  §erbe,  einer  31rt  f^lammenofen,  ber  (Slühhitje 
auggefel^t.  @g  ift  bieg  ein  Ofen,  ber  einen  z^neiten  fteinernen,  mit  einer  (Sifen* 
platte  bebedten  ^erb  hat,  ber  überwölbt  ift  unb  einige  31rbeitgtüren  befi^t  zum 
(Einträgen,  Umrühren  unb  5lugziehen  ber  (Glätte.  Unter  bem  §erbe  befinbet 
fid)  ber  f^eufi’i'aum,  unb  blo^  bie  ©tid)flamme  beg  ^olzfeuerg  geht  auf  beiben 
©eiten  beg  .^erbeg  unter  bem  f^euerraume  hetüor,  oon  ba  burch  ben  f^ud)g  im 
(Gewölbe  über  einen  zweiten  §erb  auf  biefem  (Gewölbe,  ber  wieber  überwölbt 
ift,  unb  oon  ba  in  einen  ©d)ornftein  oon  betröd)tli^er  ^öhe.  Ter  obere  §erb 
hat  ebenfold)e  ^rbeitgöffnungen,  wie  ber  untere,  bag  f^^uer  tritt  an  einer  ©eite 
üom  unteren  §erbe  ein,  unb  an  ber  onberen  in  ben  ©d)ornftein.  58cibe 
§erbe  fommnnizieren  enblid)  noch  burd)  ein  in  ber  SJiitte  beg  oberen  befinblid)eg 
Lo(^,  burd)  wel^eg  eg  mögli^  ift,  ben  Inhalt  tom  oberen  §erbe  auf  ben 
unteren  faden  z«  laffen.  Tiefe  Öffnung  fann  burd)  eine  (Eifenplatte  z«* 
gefchoben  werben. 

®eibe  §erbe  werben  mit  @lätte  befd)idt,  unb  biefe  wirb  bei  fd)wad)er 
9?otglühhi|e  im  unteren  Ofen  fo  lange  unter  häufigem  Umrühren  mit  eifernen 
§aden  erhitzt,  big  biefelbe  eine  hinreid)enb  hohe  ^ote  f^arbe  angenommen  hat. 
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®aun  rotrb  bie  erjeugtc  SJienrtige  au8  bem  unteren  Ofen  gefdjafft,  bte  Glätte 
üom  oberen  iperbe  auf  ben  unteren  ^erb  getnorfen,  auf  ben  oberen  §erb 
lüieber  frifc^e  ©tätte  gebracf)t  unb  fo  tneiter  fortgefa^ren.  (Sin  ^eße§  §euer 
im  Ofen  o^ne  9?aud)  unb  eine  nic^t  ju  ^ot)e  Temperatur  befcf)Ieunigt  bei 
reid]üd)em  ßutritt  ber  Suft  bie  2Jiennigebitbung,  bie  baburd)  toor  fid)  gel)t,  ba^ 
bie  riort)anbene  ©lötte  ober  baö  bei  ^Imoenbung  öon  Steimei^  na^  ©nt» 
meidjung  ber  ^o'^Ienfäure  jurUdbleibenbe  33Ieioppb  nod)  mel)r  (Sauerftoff  auf» 
nimmt  unb,  mie  oben  bereit«  bemerft,  in  eine  IBerbinbung  oon  93Ieioppb  mit 
SIeU)ppero}:pb  übergebt,  metd)e  in  d]emifd)» reinem  3uftanbe  ^ufammengefeljt 
ift  an«: 

90,7  Sßtei, 

9,3  Oauerftoff, 


65,12  ißteioi'pb, 

34,88  5ßIeifuperopi)b, 

100,00. 

Sm  Steinen  tä^t  fic^  bie  5[Rennige  of)ne  @d)n3ierigfeit  ebenfo  fc^ön  i)er» 
fteüen,  tuie  im  ©ro^en,  menn  man  auf  einer  bünnen  ©ifenplatte  fei)r  fein» 
gemahlene«  33(eiroei§  auSbreitet,  unb  bie  ©ifenptatte  längere  3eit  im  bunfeln 
©lü^en  ermt,  wobei  man  ba«  331eiwei^  oft  umrüljren  mu^.  2luf  ber  ^ei^eften 
eifernen  Oberplotte  ber  geU)öl)nIid)en  gu^eifernen  3iidulieröfen,  wie  fie  oft  jum 
^eijen  ber  Trodenftuben  in  ^arbenfabrilen  angewenbet  werben,  auf  biefelbe 
au«gebreitet,  entftel)t  bei  mäßigem  geuer  au«  bem  ©leiwei^  eine  red)t 
l)itbfd)e  ^Oiennige,  wobei  man  bereu  Gilbung  unb  ©ntftel)ung«weife  rec^^t  gut 
wal)rne'^men  lann.  3lu«  bem  331eiwei^  entftept  erft  gelbe«  331eiojl)b,  ba« 
©iafficot,  ba«  früher  aud)  al«  gelbe  l^arbe  angewenbet  würbe;  bann  wirb 
ba«  'ißuloer  bräunlid)  unb  jule^t  rot.  3n  ber  ^ilje  fie^t  febod)  bie  garbe 
immer  bunfler  unb  bräuntid)er  ou«  al«  nac^  bem  ©rfalten. 

9^ad)  bem  33urtonfd)en  S5erfa^ren  wirb  ein  ©emifc^  Oon  331eifalj  mit 
Oolpeter  unb  ^llfalicarbonat  ber  bunleln  ^iotglutl)i^e  au«gefe^t,  wobei  falpetrig» 
foure  ©alje  (9?itvite)  al«  giebenprobult  entftel)en.  Oa«  SBleioppb^pbrat  unb  ba« 
lol)lenfaure  Sleioppb  fönnen  bireft  mit  ©alpeter  (opne  ?lltali)  in  SOiennige 
übergefüprt  werben.  Um  33.  331eifulfat  in  9)?ennige  überjufiil)ren,  wenbet 
mon  an:  190  Tie.  331eifitlfat,  67 Tie.  9^atriumcarbonat  unb  15 Tie.  Salpeter. 
9?a^  bem  ©liil)en  unb  3lu«laugen  mit  SBaffer  erhält  man  barau«  folgenbe 
^robufte:  143  Tie.  9Jiennige,  80  Tie.  iliatriumfulfat  unb  14 Tie.  9^atriumnitrit. 

©in  Übelftanb  jeigt  fid)  bei  ber  31nwenbung  ber  9)?ennige,  uämlid), 
ba^  nad)  bem  9Jiifd)en  ber  ^arbe  mit  bem  Öl  bjw.  §irni«  bie  l^arbe  fid)  fo» 
fort  ju  33oben  fe^t  unb  beim  ©treid)en  beftänbig  umgerül)rt  werben  mu§.  31m 
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unangenel^mften  ntac^t  btefer  ^DRi^anb  bei  9J?enntgfarben  fühlbar,  bie 
9J?enmge  feljt  fic^  habet  nirf)t  nur  ju  33oben,  fonbern  bilbet  bei  längerem 
©tel^enbleiben  einen  !^arten  ^ör^ter,  fo  ba^  bie  garbmif^ung  bur^  Umrü^ren 
über^au^jt  nic^t  me^r  gebrau^gfä^ig  gemacht  merben  fann.  (Sg  mu§  in  biefem 
gatle  melme^r  nad^  bem  3bbgie^en  beg  DIeg  ober  girniffeg  bie  SJiennige 
mieber  jerfleinert  (jerrieben)  unb  aufg  neue  mit  DI  gemifc^t  werben. 

3ur  53ermeibnng  biejeg  9JJi§ftanbeg  wirb  na^  (Sortolejig  (®. 

9^r.  102  360)  ber  aug  SJiennige  unb  DI  bjw.  ^irnig  befte^enben  Karbens 
mift^ung  in  warmem  3uftanbe  gefdjmoljeneg  S^erefin  jugeje^t.  hierbei  wirb 
jwecfmä^ig  auf  ungefäfir  131/2  ©ewi^tgteile  äRennige  unb  31/2  ©ewic^tgteile 
Seinöl  ober  ^irnig  ungefähr  1/5  ®ewid)tgteil  (Serefin  genommen.  @in  weiterer 
eoentueller  3uf<^^  '^on  ungefäljr  Vs  ©ewic^tgteil  SSernfteinlad  ^at  ben 
ber  f^arbe  er^ö^ten  ®Ianj  ju  berleil)en.  Der  ^auptoorteil  ber  fo  erlialtenen 
^arbe  befte^t,  wie  eingangg  erwähnt,  barin,  ba^  bie  3J?ennige  abfolut  feinen 
feften  33obenfa^  me^r  bilbet.  Die  SOJaffe  bleibt  oielme^r  fo  gefc^meibig,  ba^ 
beim  bloßen  Umrübren  bie  f^^arbe  fofort  wieber  ftreicbfäbig  wirb.  Slu^erbem 
wirb  ein  elaftifcber  Slnftricb  erreicht,  ber  auch  bei  längerer  Dauer  nidjt  bait 
unb  brüdjig  wirb.  Die  ^arbe  eignet  fi^  infolge  i^rer  üorjüglichen  @igen* 
fünften  bfiuh^fädjlid)  alg  3Inftri(h  unb  0d)utjmittet  für  Sifenfonftruftionen, 
Äübirobre,  33rauerei',  iörennereigegenftänbe  ufw. 

Die  SDRennige  löft  fid)  in  fd)wa^en  ©äuren  nicht  auf;  aber  ftärfere 
©äuren,  wie  bie  ® alpeterf äure,  nnb  foId)e,  bie  bag  SSIeihhperofhb  nicht 
jerfe^en,  löfen  aug  ihr  bag  SSIeioj^b  auf  biefelbe  5Irt,  wie  fie  331eiglätte  löfcn, 
laffen  jebo^  bag  Sleihbperojhb  alg  ein  braun  eg  ^^uloer  jurüd.  Die 
SBafferftofffäuren  3erfeljen  fie  üotlftänbig;  Dal^fäure  bilbet  bamit  (5hior= 
blei,  wie  mit  ©ilberglättc,  nur  leichter,  unb  entwidelt  babei  (Shior,  bag  bei 
5Inwenbung  ber  ©aljfäure  in  fehr  oerbünntem  3nftonbe  in  ber  wäfferigen 
f^Iüffigfeit  abforbiert  bleibt,  worauf  bie  DarfteHung  eiuer  bleichenben  ^lüffig»' 
feit  beruht.  Duröh  ftarfeg  ©rhi^en  geht  bie  SRenuige  wieber  in  ©ilberglätte 
ober  33Ieioj:hb  über,  wobei  fie  ben  ©auerftoff  abgibt,  ben  fie  bei  ber  9Jiennige= 
bilbung  aufgenommen  hatte.  Durd)  f^wefelwafferftoffhaltige  ®ofe  wirb  bie 
SORennige  fehr  rafch  gefdiwärjt.  ©ie  Iä§t  fid)  nid)t  mit  färben  mifchen,  wel^e 
fauer  finb  ober  ©djWefel  lofe  gebunben  enthalten,  ©ie  bient  alg  Sßaffer»  unb 
DIfarbe,  unb  ift  in  beiben  f^ätlen  toon  großer  Dedfraft;  beim  ^Inreiben  mit 
DI  nimmt  fie  nur  wenig  baoon  auf,  um  bie  gewöhutid)e  ^Ibreibefonfiftenj  ju 
erlangen,  ungefähr  fooiel,  wie  bag  33Ieiwei^;  ihr  5tnftrich  trodnet  baher  fehr 
rafch;  ber  S3rei  bient  auch  manchen  fräßen  alg  gut  troduenber  ^itt, 
nomentlich  jum  S3erftreid)en  bon  ^ugen  bon  .^effelbedelu  ufw.,  welche  nad)her 
gufammeugefchroben  werben.  3;n  DI  abgeriebene  SDRennige  fann  ni^t  ohne 
Sia^teil,  eben  Wegen  biefeg  fchneßen  Drodneng,  berwahrt  werben. 
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3.  Majjicot,  ebenfaUS  331etoEbi>/  PbO. 

2)ic  geii3ö^nltd)e  0llber*  ober  231eigtätte  erfc^eint  etitroeber  all  rötltc^el 
ober  all  gelbel  “ipuloer,  unb  biefer  ^arbenunterfc^ieb  beruht  nur  auf  einer 
abraeic^eubeu  3)Zobififation  jener  beiben,  in  ber  d^emifd^en  ßufanunenfe^ung 
übrigeni  ganj  gleiten  Sleiojtjbmobififationen.  Söenn  l)ierna^  bal  S31eio5i)b 
nid)t  oulf^liepd^  all  gelbe  ^arbe  flaffifijiert  werben  fann,  fo  ift  balfelbe 
bod)  tatfäd^li^  eine  ber  älteften  belannten  rein  gelben  f^arben,  roeld^e  unter  bem 
9^atnen  2JJafficot  früher  eine  aulgebe^nte  ^nwenbnng  gefunben  Ijat. 

SDal  äRafficot  wirb  erhalten,  inbem  inan  ^ßleiwei^  foweit  erl)i(jt,  ba§ 
fowo^l  bal  barin  entl)altene  Steio;ct)b^^brat  fein  SBaffer,  all  bal  fo^lenfaure 
331eio3ci)b  bie  ^o^lenfäure  oerloren  ^at.  ($1  bleibt  fo  ein  lebhaft  Ijellgelbel 
“ipnlüer,  bal  Syiafficot,  jurüdl,  weld^el  feiner  weiteren  ^Verarbeitung  meljr  bebarf. 
®al  ^Dtafficot  nimint  hierbei  eine  um  fo  nte^r  bunfle  unb  orangerote  f^arbe 
on,  je  länger  el  er^iijt  wirb,  wobnrd^  bal  Sleiojctjb  nad)  unb  nad^  teilweife  in 
?0iennige  übergebt,  wie  oben  bei  SRennige  angeführt  ift.  5lu^erbem  lä^t  fidh 
9)?afficot  burdh  (Sr^i^en  tion  ©leinitrat  ober  oon  SJiennige  barfteHen.  -Segt 
wirb  biefer  3lrtifel  all  gelbe  garbe  nld)t  mehr  gebraucht  unb  angefertigt,  weil 
er  im  ©erhältniffe  jn  ihrem  '^lulfehen  oiel  ju  teuer  jn  flehen  fommt.  3u 
anberen  üiirb  ftatt  bei  SJtafficotl  feingemahlene  ®lätte  ange* 

wenbet,  weldhe  beim  QJlahlen  audh  eine  fc^wad)  gelbe  garbe  annimmt. 

b)  (Selbe  ©leidhloribfarben. 

6af feiergelb.  ^Jiineralgelb.  SSeronef ergelb.  flJlengel,  PbClg -|- 7PbO. 

SÖIeioj^b^Shlorblei. 

2)iel  War  früher  bal  jweite  ju  ^arbenjweden  bienenbe  gelbe  ©leipräparat, 
bal  einige  Slfaler  jnwcilen  je^t  nodh  gebraudhen,  unb  bal  belwegen  and)  no^ 
hier  unb  ba  bargeftedt  wirb.  @1  war  feinerjeit  bie  öorjüglt^fte  gelbe  f^arbe, 
bie  man  fannte,  unb  ber  eine  rein  jitrongelbe  f)?üance  jnfommt. 

jDiefelbe  befteht  aul  ©leiojc^b  unb  (5hl orblei.  (äl  gibt  öerfdhiebene 
©orf^riften,  fie  barjnftellen,  fowohl  hinfichUi^  9Jiateriall,  woraul  man 
fie  herftellte,  oll  ber  dJianifmlationen,  bodh  ift  el  nid)t  ber  SJiühe  wert,  fie  an* 
juführen.  SJian  wanbte  fonft  fowohl  dliafficot  oll  ©leiwei^  an,  gegenwärtig 
nur  fäuflid)e  ©leiglätte,  oon  weldjer  allerbingl  geforbert  wirb, 
bo^  fie  rein  unb  in  ein  möglidhft  feinel  ffVuloer  oerwanbelt  ift, 
wenn  bal  @elb  fd)ön  aulfaHen  unb  bie  Arbeit  rafd)  üonftatten  gehen  foK. 
jDie  ©orftetlung  ber  garbe  befteht  barin,  ba^  mon  10  Sie.  jener  ©leiglätte  mit 
1  Sl.  gefmloertem  0almiof  in  glühenben  f^ln^  bringt,  in  gönnen  aulgie^t  unb 
erfalten  lä^t.  S)ie  garbe  fommt  bonn  entweber  in  ben  angewenbeten  gormen 
entfpredhenben  ©tüden  in  ben  §anbel  ober  ober  gemahlen  nnb  he'fet  bann 
gemahlenel  (5affelergelb  ober  SJiinerolgelb. 
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3um  ©dimel^en  gebraudjt  man  am  beftcn  auö  ‘’!]3orjeIIan*  ober  ®d)amotte* 
nmffe  gefertigte  feuerfefte  Stieget,  mel^e  ungefähr  0,5  big  1  Äito  ©itberglätte 
f affen.  Um  fie  ju  füllen,  brauet  man  eine  rinnenförmige  331ed)f(^aufel,  mel^e 
gerabe  fo  üiel  aufnimmt,  alg  ein  2:iegel  fa^t,  unb  bereu  9?inne  nic^t  breiter 
ift  alg  ber  ®urd)meffer  ber  2:iegel,  fo  ba|  bie  le^teren  mit  §ilfe  ber  ®d)aufel 
lei^t  gefüllt  werben  fönnen,  o^ne  ba§  etwag  oerloren  ge^t,  and)  wenn  ber 
Siegel  im  geuer  fte^t  ober  glü^t. 

gür  bie  nötige  (är^ii^ung-  biefer  Siegel  jum  33el)ufe  ber  (Sc^meljung 
braud)t  man  nid)t  einmal  einen  äBtnbofen;  eg  genügt  eine  freie  fteinerne 
(Sbene,  j.  33.  ein  gemöl)nti(^er  .^od)^erb.  3!}?an  umgibt  benfelben  mit 
fteinen  in  brei  Sagen,  fo  ba^  barauf  ein  länglicher  haften  oon  0,94  m  Sänge 
unb  0,47  m  33reite  entfteht.  31uf  ben  33oben  biefeg  ^afteng  legt  man  etwa 
oier  3ie9eifleittß  ßwifi^enräumen  non  einigen  3oöen;  biefer  faftenförmige 
9^aum  bient  bann  alg  Dfen  unb  ift  baju  ooUtommen  brauchbar. 

3)kn  hat  au^erbem  nod)  eine  ^^ötig,  um  bie  glühenben  Siegel  gut 
anfaffen  unb  aug  bem  f^euer  heben  ju  fönnen,  eine  Kohlenzange,  einen  ©änfe* 
flügel  unb  bie  f^ormen,  in  weld)e  man  bie'  gefchmoljene  ^affe  gie^t-,  ferner 
einen  größeren  ober  fleineren  üterecfigen  Kaften,  um  barin  bie  ©lätte  unb  ben 
©almiaf  z«  uiif^en,  unb  einige  gewöhnlid)e  ©paten  ober  ©^äufeld)en,  um 
bamit  bie  9}lifd)ung  biefer  9^ohmaterialieu  zu  bewerfftettigen. 

fÖian  wägt  in  ben  Kaften  h^dlfteng  5  kg  gemahlene  (Glätte  unb 
0,5  kg  f eingefiebten  gepulüerten  ©almiaf,  miföht  bann  mit  bem 
hölzernen  @cl)äufeld)en  red)t  oft  hin  nnb  her,  unb  wenn  bie  5[Rifd)ung  foweit 
oodenbet  ift,  ba§  man  feinen  ©almiaf  mehr  erfennen  fann,  fchöpft  man  fie  in 
ein  beliebigeg  anbereg  ®efä^  aug,  worauf  man  auf  biefelbe  31rt  noöh  mehrere 
5[Rifd)ungen  ma^t  unb  in  bagfelbe  @efä^  bringt.  3Jian  mif(^t  beghalb  in  fo 
f leinen  Quantitäten,  bamit  man  fid)er  ift,  ba§  bie  ?[Rengung  re(^t  oollfommen 
fei  unb  zn3ar  bei  ber  ganzen  in  33orrat  gemad)teu  Quantität.  33ei  biefer 
31rbeit  entwidelt  fid)  immer  ein  ftarfer  31mmoniafgeruch,  weil  bag  331eiopi)b 
fdion  bei  ber  Berührung  mit  bem  ©almiaf  ober  Chlorammonium  auf  benfelben 
eiuwirft  unb  ihm  Chlor  entzieht,  wobei  bann  bag  31mmoniaf  frei  wirb. 

3Benn  bie  z«  öerarbeitenbe  9}fif^ung  gemad)t  ift,  fo  legt  man  glühenbe 
Kohlen  in  ben  oieredigeu  0^aum  um  6  big  8  Siegel  hei^um,  bie  man  auf  bie 
hinein  geftetlten  33acffteine  frei  hingefteüt  hat.  SSJian  legt  frifdje  ^olzfohlen 
barauf  unb  um  bie  Siegel  big  etwa  zu  ihrer  §öhe  unb  bebedt  babei  bie  Siegel 
entweber  mit  bazu  paffenben  S)e(feln  ober  mit  Sad)ziegelftücfen,  bamit  feine 
Kohlen  hineinfalten.  äJZan  fad)t  bag  f^euer  mitteig  beg  (Sänfeflügelg  an,  lä^t 
eg  aber  nad)  gehöriger  Cntzünbung  bou  felbft  brennen  nnter  31uflegung  bon 
Kohlen.  31uf  bie  hintere  33acffteinwanb  beg  Qfeng  feljt  man  einige  leere 
Siegel,  um  fie  nadh  unb  na^  im  33orrat  borzuwärmen.  SBenn  bie  Siegel,  wie 
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eö  balb  gefc^ie^t,  rotglü^enb  gertjorben  finb,  jo  nimmt  man  bie  ©ecfel  ab  nnb 
gie^t  in  jeben  nac^einanbet  ba«  in  bie  rinnenförmige  0d)anfet  gebrachte  ri^tige 
Onantum  be8  ©emif^eö^  mütirenb  man  ba§  j^^uer  in  glei^er  0tärfe  ^ält 
binnen  fnrjer  3eit  ift  bie  9Jlaffe  gejdjmotjen ;  fie  jeigt  ji^  beim  Siütteln  beS 
XeigeS  bünnfUlffig;  man  nimmt  bann  ben  Spiegel  mit  ber 
gener  nnb  gie^t  ben  3fnt)att  raf^  in  neben  bem  Ofen  ftet)enbe  j^ormen  anö; 
ebenfo  rafd),  e^e  er  ertattet,  feljt  man  i^n  wieber  an  Ort  nnb  ©teile,  an^er 
menn  e8  jirf)  jeigt,  ba^  er  lecft,  mo  man  it)n  alö  unbrand)bar  beifeite  tut  nnb 
i{)n  burd)  einen  toorrätig  ftet)enben  oorgemärmten  erfeljt.  91?an  füllt  benfelben 
roieber  nnb  t)erfcit)rt  nun  mit  aßen  anberen  nnb  ben  auSgemedjfelten  fo  fort, 
biö  bie  Üliif^ung  anfgearbeitet  ift.  ift  babei  nur  ju  bemerten,  bo§  bie  Oiegcl 
brei*  bi«  fect)gmol  t)atten  !önnen,  wenn  fie  gut  finb,  ober  and)  nur  einmal,  namentli^ 
folc^e,  bie  fe^r  fanbig  nnb  f3orög  finb;  tonige  Siegel  finb  bo^er  oorjujic^en. 
9}tan  erhält,  menn  niditg  burd)  ?ln^leden  oerloren  gegangen  ift,  einige  ^rojente 
mel)r  an  ©erni^t,  alg  man  ©leiglätte  angeraenbet  ^ot.  ^m  ©oben  ber  Sovm, 
in  ber  biefe  gefd)moljene  ältaffe  ftro^lig  geftel)t  nnb  im  ©rnd)  friftoßinifc^  ift, 
befinbet  fid)  l)äufig  ein  ©leitorn  toon  rebujiertem  ©lei,  baS  mon  leidjt  raeg= 
nehmen  fann.  (S«  bilbet  fid),  inbem  ba«  entroeichenbe  51mmoniof  burd)  feinen 
äßofferftoffgehalt  etraa«  ©leioi-i)b  rebujiert.  ©or  bem  ^ineinfaUen  üon  ^o^le 
ober  brennbaren  ©toffen  in  bie  Siegel  mu^  man  fi^  in  a^t  nehmen,  meil  bie» 
felben  ebenfoßS  leid)t  ©lei  rebujieren,  nnb  fo  eine  5!Jiinberan«beute  oon  gorbe, 
ftatt  bereu  ober  ein  größeres  ©leiforn  erfolgt. 

Sag  2Jial)len  biefer  §arbe,  menn  eg  erfolgen  fott,  um  fie  olg  'äRineral* 
gelb  ober  gemahleneg  ©offelergelb  in  ben  ^anbel  ju  bringen,  gefd)iel)t, 
nad)bem  bie  gefdjmoljene  ^Baffe  gröblich  jerfto^en  morben  ift,  auf  fleineren 
gorbemühlen,  bie  übrigeng  ebenfo  eingeridjtet  finb,  mie  bie  9)lühlen  für  ©lei» 
fall,  nnb  auf  eben  biefelbe  äöeife  auf  naffem  SBege.  Sie  gatbe  mirb  ohne 
raeitereg  ^ugmafd)en  getrodnet,  nod)  troden  jerrieben  nnb  gefiebt,  morauf  fie 
^ur  ©erpadnng  fertig  ift.  Siefelbe  enthölt  nad)  9Jto§gabe  ber  oben  angegebenen 
d)emifd)en  gormel  in  100  Seilen: 

15,1  ©hlorblei, 

84,9  ©leiojhb. 

Sag  in  ©tüden  oorfommenbe  ©affelergelb  fann  nid)t  üerfälfd)!  merben, 
mohl  aber  bag  91tinerolgeIb,  moju  fich  übrigeng  nur  fein  gemohlener  ©^merfpat 
eignen  mürbe.  Sag  ©elb  ift  jmar  jiemlith  beftänbig,  aber  eg  fann  fid) 
fchmärjen  mit  fd)mefel  haltigen  gar  ben.  9Hit  ©rünfpan  oerfd)minbet 
cg  unter  ©Übung  oon  effigfaurem  ©lei,  ^upferoppbhpbrat. 

3n  ©alpeterfäure,  menn  fie  fehr  oerbünnt  ift,  löft  eg  fid)  beinahe  ganj,  unb 
menn  eg  rein  ift,  nach  ooaftänbig  bei  ^nmenbung  üon  oiel  ©Soffer, 

meid)eg  auch  bag  juerft  jurüdbleibenbe  ©h^^rblei  aufnimmt,  ©rauft  bag 
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SJiineroIgelb  habet  mit  ©äuren  auf,  fo  ift  eö  mit  treibe  öerfel^t.  5lnbere 
3?erfa^mittel,  3.  33.  33teimei^,  finb  ju  teuer,  al8  ba^  fie  angemenbet  roerben 
mürben.  SJJit  blauen  färben,  bereu  ©runblage  Serlinerblau  ift,  fanu  e8  ju 
@rüu  benu^t  merben.  (g§  ift  al§  01=,  ^!’atf*  unb  SB  aff  er  färbe  an* 
raenbbar.  Um  eö  mit  Öt  jur  Seigform  anjureiben,  gebraurf)t  man  ungefähr 
5  bis  5,5  kg  i^einöt,  mit  metc^em  eS  fe^r  rafc^  trorfnet. 

SBenn  mau  bie  toerfc^iebenen  Slrten  33Ieiojt)b*(S§torbtei,  melc^e 
burd)  gättung  bou  bafifc^  *  effigfaurem  33Ieioj^b  mit  ^ot^falj  erhalten  merben 
unb  im  allgemeinen  her  Formel  PbClg -f- Pb(OH)2  entfpred)en,  ferner  bie 
unten  nod)  nä^er  3U  erörternben  anbermeitigen  meinen  ^^lorbtei*  nnb  33Ieioj^b* 
öerbinbungen  berart  er^i^t,  ba^  fie  i^r  SBaffer  berlieren,  fo  geben  fie  alle 
jiemlid)  fd)öne  gelbe  garben.  33eim  mit  ©lätte  in  ge* 

poriger  ‘^Proportion  liefern  fie  aud)  alle  biefelbc  garbe  mie  ©aff  el  er  gelb, 
menn  bie  ©d^meljprobufte  pulberifiert  merben,  unb  f^mel^en  über^upt  fel^r 
leitet,  mobei  baS  SSleiojpb  immer  bie  Siegel  ftart  angreift.  ©old)e  ^robufte 
unb  ©^meljprobufte  famen  ehemals  unter  bem  Dramen  50iontpelliergelb 
nnb  SurnerSgelb  im  ^anbel  bor,  merben  aber  fe^t  ni^t  einmal  me^r  in 
'jpreisfouranten  aufgefü^rt. 

SaS  ©affelergelb  unb  fämtlid^e  @elbe,  meld)e  auS  ©^lorblei*331eiojpb  be* 
ftelien,  löfen  fic^,  menn  fie  fonft  rein  finb  unb  feine  Bufd^e  enthalten,  fomo^l 
in  berbünnter  0alpeterfäure,  als  au(^  in  fonjentrierter  ^ali*  ober  SJatronlauge 
ju  boßftänbig  farblofen  glüffigf eiten  auf.  S)urd)  biefe  garblofigfeit  iljrer  auf 
angegebene  SBeife  erhaltenen  Söfungen  laffen  fid)  bie  in  9^ebe  fte^enben  ©elbe 
fogleith  bon  ben  ©h^'^ntgelben  unb  ßinfgelben  unterfcheiben,  beren  f^ßtbennüance 
übrigens  auch  ^i^e  anbere  ift.  ^e^tere  löfen  fid^  nämlich  ebenfalls  in  ben 
genannten  Stgenjien  auf,  aber  bie  Ööfung  ift  bann  immer  mehr  ober  meniger 
ftarf  gelb  gefärbt. 


c)  331eioj;pbberbinbungen. 

A.  IHohmatertolie«. 

33ei  ben  33orfd)riften  jnr  Bereitung  beS  djirb  bon  rotem 

faurem,  unb  gelbem  neutralem  d)romfaurem  ^ali  bie  9iebe  fein,  als  9^ohftoffen 
für  bie  ©h'^o^Ö^^^^dtinnung,  gleidh  ben  SSleifaljen.  ©benfo  mirb  bon  0oba, 
^^alfali,  St^natron  gefprochen  unb  ©ebrauch  gemacht.  ©S  fcheint  unS 
baher  am  'j)31a|e,  baS  für  ben  B^Jecf  beS  borliegenben  f?ehrbu(hS  SBiffenSmerte 
über  bie  SJatur  biefer  ©toffe  hi^i^  anjuführen,  befonberS  ba  bie  leljteren 
zugleich  baS  9^ohmaterial  bilben  für  bie  ©arfteÜung  mehrerer  noch  objuhan* 
belnber  färben. 


ÄoU.  ^otta)d)e. 
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ßalt,  KjO, 

ift  ba§  £)jt)b  eineg  SJietaÜeg  K,  bag  an  ber  ^uft  ober  geu^tigleit  nii^t  beftetjen 
fann,  fonbern  fogletc^  in  ^aliumofi^b  ober  ^ali,  KgO,  burd)  Slnfna^me  non 
©anerftoff  überge!^t.  -Sn  33erbinbung  mit  1  Sq.  SBaffer,  HgO,  bilbet  eg  alg 
KOH  bog  fefte  Äoli^qbrot,  ti^foli,  melt^eg  in  me^r  Söofjer  ju  einer 
fd)arfen,  bie  $aut  jerfrefjenben  ^lüffigfeit,  bie  Äalis  ober  ^^lauge  bar* 
ftettenb,  lögli^  ift.  ©ag  ^ali  unb  fein  ^t)brat  tierbinben  fid)  mit  großer 
Söegierbe  mit  ben  meiften  ©öuren,  unb  eg  mirb  ba^er  in  ber  9^atnr  anc^  nur 
mit  ©änren  oerbnnben  angetroffen.  3)iefe  ^erbinbungen  nennt  man  Äali* 
falje.  Einige  biefer  ^aüfalge  merben  bei  ber  f^arbenfabrifation  teilg  alg  9^0^* 
ober  ^ilfgmaterialien  angemenbet,  teitg  entfielen  fie  erft  bei  ben  ßerfe^ungg* 
projeffen  ber  f5fit>rifotion.  ®ie  am  meiften  in  ^tnmenbung  fommenben  Äati* 
fat^e  finb  namentlich  f ot)I enf aureg  Äali,  f atpeterf aureg  ^ali  unb 
bog  neutrale  unb  faure  d)romfaure  ^ali. 

^ohlenjaureS  ßali,  KaCOg.  ^otta|dbe,  rohe  ^ßottafc^e. 
ßalcinierte  5pottafche.  Staffinierte  ^ottafd^e. 

93ei  bem  ißerbrennen  toegetabilifther  Körper,  §otj,  ©trot)  ufm.  bleibt  eine 
5tfche  jnrüd,  bie  teilg  aug  in  Sßaffer  lögtichen  ©aljen:  hiuftfädhli(^  fofilen* 
faurem,  fd}mefelfaurem  Äoli,  Shtorfalium  unb  entfprethenbenS^atrontierbinbungen, 
teilg  aug  in  Sßaffer  unlöglichen  25erbinbnngen :  fohlenfaurem  nnb  phogphor* 
faurem  Äalf,  Äiefelerbe,  (Sifenoppb  ufm.  beftept.  ßur  ©eminnung  ber  löglict)en 
©alje,  namentlich  ber  nu^barften  unb  mertoollften  berfelben,  beg  fohlenfauren 
^alig,  mirb  bie  Slf^e  mit  äBaffer  auggelaugt,  unb  bie  gemonnene  rohe,  bunfel* 
broune  ^auge,  'ißottafchenlauge,  in  eifernen  Ueffeln,  Rotten,  jur  S:rocfne  ein* 
gebampft,  mobei  eine  gemöhnlich  bunlelbraune  ©aljmoffe  alg  9Jüdftonb  bleibt, 
mel^e  36  big  45  93rojent  fohlenfaureg  ^ali  enthölt  unb  alg  rohe  'jßottafche 
bejeidjnet  mirb,  jebo^  feiten  in  ben  ^anbel  gelangt.  Sfhve  broune  f^arbe  rührt 
üon  humugartigen  organifdjen  SSerunreinigungen  her,  meld)e  oerbrennen,  menn 
man  bie  Sliaffe  bei  Suftjutritt  glüht,  inbem  man  fie  in  einem  f^lammenofen 
ber  früher  befchriebenen  91rt  ber  Salcination  untermirft.  2)ag  '53robuft  biefer 
Solcination  ift  bie  täuflithe  calcinierte  ^ottafche,  melthe  in  f^orm  üon 
mehr  ober  meniger  großen  unb  feften  ©tüden,  ober  alg  eine  frümlige,  an  ber 
Suft  feucht  merbenbe  ©aljmaffe  oon  meiner,  meifteng  etmag  blöuli^er  ober  röt* 
lieber  f^drbung  in  ben  §onbel  gelangt,  ©ie  enthält  bann  je  noch 
fprunge  fehr  me^felnbe  5Dhngen,  gemöhnlith  aber  50  big  80  ^rojent  reineg 
fohlenfoureg  ^ali,  nnb  nad)  bem  progentifdjen  ©ehalte  an  le^terem  mirb  ihr 
^anbelgmert  bemeffen.  ^Diejenige  colcinierte  ^ottafthe,  melcihe 
beim  91uflöfen  in  SBaffer  ungefärbte  Söfungen  gibt,  ift  in  ben 
meiften  fällen  bei  ber  f^arbenf abrifation  onmenbbar,  jeboth  ift 
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jugteid)  bel)ufg  ^Beurteilung  i^reö  9htljungöu)erte8  bie  ÜJienge  ber  wttfiamen 
33eftanbteUe  ber  “ipottafdje,  beS  fo^tenfauren  ÄaU«,  genau  ju  berüdfi^tigeu. 

2Benu  man  biefe  catciniertc  ^^3ottaf^e  in  SBaffer  auftöft,  jo  erhält  man 
jtetö  trübe  Söjungen,  uub  eg  bleiben  and)  grobe  33erimreinigungen,  ©anb, 
©t ein jtüde  ujro.  jurüd. 

3ur  Entfernung  ber  neben  bem  fol)Ienfauren  ^ati  in  ber  'i|3ottafd)e  oor* 
^nbenen  Sltfatijalje,  namentlich  beö  j^mefelfanren  Äalid  nnb  Ehlorfatiumg, 
benu^t  man  ben  Umftanb,  ba^  biejelben  oiet  fernerer  in  2öaffer  tögüd)  finb, 
alg  bag  fohlenfaure  Äati.  SRan  bampft  nämtid)  bie  Söfnng  ber  ^ottafdje 
jiernU^  ftarf  ein  nnb  überläßt  bie  eingebampfte  nnb  erfaltete  i^auge  ber  9iut)e, 
mobei  bie  bemerften  fd^merer  löglid)en  ©alje  jum  größten  Steite  augtriftadifieren. 
!l;ie  ©atje  (egen  fid)  teilg  auf  ben  33oben  ber  ©efä^e,  teitg  an  itjre  ©eiten* 
mdnbe  an,  fo  ba^  man  bie  reine  hede  ^auge  baOon  abjiehen  fann.  jDiefe  gibt, 
jur  SErodne  abgebampft,  bie  raffinierte  ^]5ottafche,  menn  nad)her  mieber 
geglüht,  bie  raffinierte  calcinierte  ^ottafche  beg  ^anbelg,  beren  ©etjatt 
an  fohlenfaurem  ^ali  nnn  big  80  ''ßrojent  nnb  barüber  beträgt. 

Arbeitet  man  mit  Söfnngen  üon  catcinierter  ober  raffinierter  'i|3ottafd)e,  fo 
ift  eg,  mie  f^on  bemerft,  oft  notmenbig  nnb  ftetg  üorteilhaft,  ipren  ©epatt  an 
foptenfaurem  ^ati  ju  fennen.  ädan  fann  biefeg  auf  3meierlei  3lrt  errei^en. 
2Benn  man  nämüd)  ben  ©efjatt  ber  aufgelöften  ^ottaf^e  im  üorang  fd)on 
beim  Einfauf  beftimmt  hat,  nnb  menn  bie  jnr  Slnflbfung  ber  ^ottafd)e  ange* 
menbete  Stenge  SBaffer,  mo^u  and)  bag  ^ugmafd)maffer  beg  S^üdftanbeg  fommt, 
menn  man  eg  ber  Söfung  jufügt,  n  Siter  beträgt,  fo  mei§  man,  ba|  in  n  SHa^en 

ober  Litern  ber  ^Inftöfung  y  Äilo  ^ottaft^e,  affo  in  1  dJia^  ^ottafd)e  ent* 

hatten  finb,  nnb  aug  bem  'ißrojentgehatte  ber  te^teren  an  fohtenfanrem  Äali 
ergibt  fid)  bann  ber  ©ehatt  ber  ^ottafdjentöfung  an  fohtenfanrem  ^ati  burth 
einfa^e  9^ed)nung.  -Sft  bieg  aber  nid)t  ber  gad,  hat  man  eine  Söfung  oor 
fi(^,  bie  eine  nnbeftimmte  Sdenge  einer  *!l3ottafd]e  non  unbefanntem  “ißrojent* 
gehatt  enthätt,  fo  mn^  man  bie  atfatimetrifd)e  ^robe  anmenben,  non  ber  nad)* 
her  bie  9^ebe  fein  mirb. 

!Dag  ganj  reine  fohtenfanre  ^fati,  KgCOg,  fommt  für  ted)nifd)e  Sehufe 
nid)t  im  ipanbet  oor.  2tde  d)emifd)en  ^rojeffe,  bie  man  mit  ber  ‘>|3ottafd)e 
oornimmt,  haben  jebod),  mie  fcpon  angebentet,  nnr  ben  ©ehatt  an 

K2CO3  anjumenben,  bie  übrigen  nod)  oorhanbenen  ©atje  oerhatten  fid) 
meifteng  inbifferent,  ober  oerurfad)en  bod)  bei  ber  garbenfabrifation  geraöhntid) 
feine  ©d)mierigfeiten.  E)ie  in  ben  33orfd)riften  gemeinte  calcinierte  'ißottaf^e 
ift  gembhntid)e  vuffifd)e,  metd)e  50®  am  E)egcroi3ittegfd)cn  Stifatimeter 
jeigt.  f^ür  eine  ^ottafd)e  oon  nieberen  ober  höhei'e«  ©raben  fann  man  bnrd) 
fotgenbe  9tcd)nung  bie  äqnioatente  SD^enge  teid)t  finben.  E'g  feien  in  ber 
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33orfrf)rift  angegeben  j.  33.  100  ©ettjid^tgteile  ‘ipottaf^e  ä  50»,  fo  multi^üjiert 
man  100  mit  50  nnb  erl)ält  fo  5000;  ^ätte  man  nun  eine  'i|3ottafc^e  j,  ä  45® 
anjnroenben,  fo  bitibiert  man  mit  it)ren  ®raben  in  5000,  unb  erhält  atö 

Ouotient,  t)ier  =  111  baSfenige  (Setnii^t  an  “ipottafd^e,  me%§ 

nun  non  ber  45grabigen  ftatt  ber  norgefdjtiebenen  100  ®en3icf)t^?teile  ißottaft^e 
ä  50®  ju  nel^men  ift.  33on  einer  ftörferen,  33.  56gräbigen  'ißottofrf)e  mären 

narf)  berfelben  9?ec^nung§meti)obe  nur  =  89  Vg  ©eroic^t^iteile  nötig  ge* 

mefen.  9Jian  mirb  baraug  and)  erfe'^en,  ba^  e§  ber  Ä'often  megen  nötig  ift,  bie 
©Ute,  b.  t).  ©rabe  ber  'ißottafdje  beim  @in!auf  ju  unterfudjen.  ©g  ift  einerlei, 
ob  ber  ©c^alt  in  'ißrojenten  ober  ©raben  auggebrüdt  ift.  ®er  3Bert  ift  immer 
ben  ©raben  ober  'i|3rojenten  proportional. 

i^alippbrat,  tauftifd)e§  W^foli,  JlaHIaugc,  KOH.  51^1  alilauge. 

SJBenn  man  bem  tol)lenfauren  ^ali  in  mäfferiger  Söfung  bie  Äoblenfäure 
entfiel)!,  fo  tritt  2Baffer  an  bie  ©teile  ber  le^teren  unb  e8  entfielt  ^ali^pbrat 
ebenfalls  in  mäfferiger  ?öfnng: 

K2CO3  +  XH2O  —  CO2  =  2K0H  +  (x  —  1)  H2O. 

®iefe  mäfferige  ^öfung  nennt  man  Kalilauge  ober  ^^falilauge.  33er* 
bampft  man  il)r  Sßaffer,  bis  eine  glü^enb  fc^meljenbe  9}iaffe  bleibt,  fo  l)at  man 
als  füüdftanb  baS  fefte  ^ali^pbrat,  KOH,  meld)eS  nur  non  d)emifd)en 
gabtilen  unb  für  t^emifc^e  Saborotorien  im  .^onbel  norfommt.  gorbcnfabrifen, 
meld)e  nur  bie  mäfferige  Söfung  beSfelben  aumenben,  bereiten  eS  felbft  als 
Kalilauge  auS  calcinierter  ober  raffinierter  “SPottafdie,  benn  bie  ^alifalje, 
meldje  berfelben  nod)  an^ängen  nnb  nic^t  non  ihrer  ©äure  befreit  merben 
fönnen,  alfo  jngleid)  gelöft  bleiben,  nerhalten  fid)  in  ben  aüermeiften  fräßen 
ganj  paffin. 

®ie  Bereitung  ber  Kalilauge  beruht  einfod)  barauf,  ba^  mon  mittels 
Äalfhpbvat  bem  in  SBaffer  aufgelöften  reinen  ober  unreinen  fohlenfauren  Äali 
bie  Äohlenfäure  entzieht,  fo  ba§  einerfeitS  eine  Söfung  non  ^alihpbrat,  anberer* 
feitS  fohlenfanrer  Äalf  entfteht,  melier  in  fener  f^Iüffigfeit  unlöslich  ift  unb 
baljer  ouf  med)anifd)em  2ßege  non  berfelben  getrennt  merben  fann.  Um  nun 
nad)  biefem  33erfahren  ^Ijlalilauge  barjufteHen,  löft  man  j.  33.  15,  50,  100  kg 
calcinierte  '!f3ottafd]e  in  einem  eifernen  ^effel  mit  foniel  SSaffer  unter  ©r* 
märmen  auf,  ba^  eine  ‘ißottafchenlöfung  entfteht,  bie  ungefähr  17  ©rab  am 
33anmefd)en  31räometer  jeigt.  50Jan  bringt  bann  bie  Söfung  in  bemfelben 
eifernen  Äeffel  jum  ^od)en  nnb  fügt  nun  ftüdmeife  ungelöfchten  gebrannten 
l?alf  hinjUr  mährenb  man  baS  f^euer  auSgehen  lä^t,  benn  bie  bur^  baS  Söfd)en 
beS  Falles  in  ber  glüffigteit  heroorgebrachte  §i^e  ift  fo  gro^,  ba§  fidh  baS 
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Äo^en  öoit  jelbft  fortfeljt,  ja  man  bavf  nid)t  auf  einmal  ju  öiel  ^aW  f)injutun, 
meil  fonft  baö  ^lufmaüen  ein  Überfteigen  ber  gUlffigfeit  über  ben  9?anb  beg 
ÄeffelS  öeranlaffen  fönnte.  9}ian  fann  3nnö^ft  ungcfö^r  ein  ^Drittel  beö  ®e* 
mi^teS  ber  angetnenbeten  ^ottafc^e  an  ^alf  jufügen,  morauf  man  bie  im 
weiteren  nod)  erforberIid)e  Ouantität  ^atf  burd)  nad}[te§enben  5Serfnd^  ermittelt. 
3«  biefemSe^nfe  nimmt  man  eine  fleine  ^^^robe  ber  milbig  geworbenen  f^Iüffigfeit 
^eranö,  nnb  filtriert  baoon  burc^  ÜDnidpafiier  etwaö  Kare  gtüffigfeit  ab,  inbem 
man  ba8  wieber  jnrüdgie^t,  waS  im  5bnfange  nic^t  flar  I^inbnrc^filtrierte. 
SBenn  man  jn  biefer  ftaren  f^Iüffigfeit  eine  ©äure  jufügt  nnb  e§  erfolgt  fein 
Slnfbranfen  (oon  Äo^Ienfäure)  me^r,  fo  war  ber  3ufa|  t)on  ^alf  fc^on  ^in» 
reid^enb;  entftef)en  bagegen  nod)  OaSblafen,  fo  mn^  no^  mei^r  ^aff 
^injngefügt  werben,  big  eine  ebenfo  abfiltrierte  neue  ‘Strobe  fein  idufbraufen  mef)r 
mit  ©äuren  oernrfai^t.  üft  biefeg  errei^t,  fo  lä^t  man  ben  gebifbeten  fof)fen* 
fauren  ^aff: 

K2CO3  +Ca(OH)2  =  2KOH  -f  CaCOg, 
mit  bem  etwa  ^injugefommenen  überfc^üffigen  Äalfe  burt^  rn^igeg  ©te^en  ber 
f^füffigfeit  fi^  abfe^en  nnb  jie’^t  bann  bie  über  bem  9^ieberfd)Iage  befinbfic^e 
^elle  t^fafifange  Oon  bem  Ü^ieberf^fage  bur^  Slbf^öpfen  ober  mit  bem  ^eber 
fo  rein  afg  mögfi(^  in  ein  anbereg  ®efä§  ab.  ®a  man  ni^t  ade  Sange  auf 
biefe  3frt  oon  bem  9^ieberfd)fage  f)ell  wegbringen  fann,  fo  übergie^t  man  ben 
fHüdftanb  wieber  mit  Sßaffer,  rü^rt  i^n  bamit  auf  unb  lä^t  wieber  abfe^en, 
worauf  man  eine  fdjwäc^ere  oerbünnte  Sange  abjie^t.  ©agfefbe  35erfa§ren  fann 
man  wieber^olen,  fo  ba^  man  immer  fd)Wäd)ere  Saugen  erhält,  welche  man  mit 
ber  erften  üereinigen  fann,  wenn  bie  anjuwenbenbe  Kalilauge  nid)t  ftarf  ju  fein 
braud)t,  wä^renb  man  anberenfatig  jene  ft^wäd)eren  Saugen  ftatt  2Baffer  jur 
Sfuftöfung  ber  iPottafd)e  bei  Bereitung  neuer  ^^faütauge  benn^t. 

^at  man  nic^t  ©elegenl^eit,  fic^  ftetg  beg  frif^  gebrannten  ^alfeg  ju  be» 
bienen,  ben  man,  wie  erwähnt,  in  ber  Sauge  ablöf(^en  fann,  fo  ift  fowofjf  ber 
jn  trodenem  ^ulüer  abgeföfc^te  ^alf,  bag  trodene,  afg  bag  teigförmige  in 
©ruben  aufbewa^rte  ^aff^t)brat  anwenbbar,  üorauggefetjt  febo^,  ba^ 
fet^tereg  nid)t  alljufangc  bem  Suftjutritt  auggefe^t  gewefen  ift  unb  fic^  infolge* 
beffen  teifweife  ober  grö^tenteifg  mit  ^o^fenfäure  gefüttigt  f)at.  ®ag  ißufoer 
ober  ben  S^eig  fe|t  man  bann  unter  Sluffoc^en  ber  f^lüffigfeit  in  fofd)er  dfienge 
nad)  unb  nat^  ^inju,  ba^  bie  Sauge  nun  mit  ©duren  wie  oben  feine  ^of)fen* 
fnure  me^r  entwidelt,  b.  eine  ebenfo  abfiftrierte  ^robe  mit  benfefben  nid)t 
mef)r  aufbrauft. 

3;n  ben  33orfc^riften  jur  f5<irf>enfabrifation  ift  öfterg  angegeben,  man 
bereite  fic^  j.  33.  eine  ^tjfauge  mit  einer  gewiffen  äfJenge  'ipottafdje  unb  ^aff. 
3Jn  folgern  f^afle  ift  eg  am  beften,  bie  fpe^ieffe  3)orfd)rift  ju  befolgen,  benn  foll 
bie  Sauge  oollftänbig  fof)fenfäurefrei  werben,  fo  ift  bie  Äaffntenge,  bie  in  ber 
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33or|c^rift  für  ben  f))ejteflen  3raecf  ongegcben  ift,  ttöHtg  ^tnreic^enb;  ein  Übcr= 
fd)u^  an  wirft  nic^t  ft^äblic^  nnb  foftet  anc^  nnr  wenig.  Ober  aber  bie 
in  ber  3Sorfct)rift  be^^eic^nete  SJtenge  ^atf  ift  unjutängfic^,  um  aüe  ^o^Ienfäure 
ju  entjie^en ;  in  biefem  f^atfe  ift  eg  bann  and)  bie  ^bfi^t,  eine  big  ju  gewiffem 
®rabe  fo^Ienföure^aftige  Sauge  ju  tierwenben. 

Sei  ber  Sereitung  nnb  3fufbewa^rung  ber  ^t^Iaugen  ift  eg  immer  widrig, 
fie  ungefärbt  ju  erhalten.  SJtan  öermeibet  ba§er  forgfäftig,  ba|  mit  bem  ^alf, 
ober  mit  bem  Sßaffer,  ober  mit  ber  if5ottafd)e  organif^e  ©toffc,  afg  ©tro^, 
Sfätter  ober  anbere  Unreinigfeiten  in  bie  f^füffigfeit  fommen,  oor  ober  nac^  ber 
Sereitung;  benn  baburc^  wirb  bie  ^Ijlonge  ftetg  gelblid)  gefärbt  nnb  gibt  bann 
oft  fe^r  unerwünfc^te  9iefultate.  @g  ift  and)  nic^t  jwedmä^ig,  bie  Sljtauge 
fange  oor  i^rer  5fnwenbung  ^erjnftelfen  nnb  fte^en  ju  faffen,  weif  fie  bann 
wieber  ^o^fenfäure  anjief)t  nnb  mit  ber  ßeit  wieber  ganj  in  fo^fenfanreg  ^afi 
ober  eine  'Sfnflöfung  oon  ifJottafdie  übergef)t. 

Über  bie  Seftimmung  beg  ^Iffaligefjalteg  einer  ^^fauge,  wenn  er  nic^t 
fonft  auf  eine  SBeife  bered)net  werben  fann,  f.  unten  bei  Sfffofimetrie. 

®alt)eterfaure§  ßalijal|)eter.  ©al|)eter,  KNO3. 

^ud)  biefeg  ^afifafj  liefert  bie  Statur,  nnb  eg  wirb  an  geeigneten  ©teilen, 
namentlid)  in  Dftinbien,  wo  fafpeterfiaftige  (Srben  tiorfommen,  burt^  3lugfangen 
nnb  eine  fRei^c  Oon  c^emifc^en  Dperationcn  im  großen  in  ben  fogenannten 
©afpeterfiebereicn  gewonnen.  iReuerbingg  bereitet  mon  and)  oief  Äafifaff)eter 
aug  bem  ifJatronfafpeter  ((5^ififalf)eter)  burd)  ^etfeljung  beg  festeren  mit  S^for* 
fafium.  ®er  ^alifafpeter  fommt  afg  9io’^faff3etcr  nnb  afg  raffinierter 
©af^eter  in  ben  §anbef,  unter  feber  biefer  Senennungen  feboc^  in  ocr^: 
fdjiebener  9ieinf)eit.  @r  erft^eint  entweber  in  yorm  eineg  friftaflinifd)en 
^ufoerg,  ober  in  fäufenförmigen,  weiten,  meijteng  geftreiften  Äriftaflen.  ®er 
raffinierte  ©afpeter  beg  ^anbefg,  namentfic^  ber  feljtbemerfte  in  ^orm  oon 
fäufenförmigen  Äriftaffen,  ift  in  ben  wenigen  gäden,  in  benen  er  bei  ber 
f^arbenfabrifation  angewenbet  wirb,  meifteng  brauchbar.  Dft  fann  man  fogar 
fRofjfafpeter  anwenben,  wenn  berfefbe  nur  nid)t  abfid)tfic^  Oerfäffc^t  ift.  ‘Die 
SBare  fä^t  fic^  jebod)  feiert  beurteifen;  bcftef)t  fie  nur  ang  fangen,  ftreifigen, 
trodenen  ^riftaffen,  wefd)e  an  ber  Suft  fid)  nic^t  in  einigen  Sagen  oeränbern 
nnb  feine  mit  3)tntterfauge  erfüffte  ^o^fungen  auf  weifen,  fo  ift  ber  ©afpeter 
ton  bet  5frt,  ba|  man  i^n  o^ne  gurd)t  tor  Serfäff^ung  mit  anberen  ©afjen 
terwenben  fann.  (5g  gibt  auc^  Sätfe,  wo  ber  f^arbenfobrifant,  wenn  er  eg  ber 
Sftüfje  wert  f|äft,  etwag  ©afpeter  fefbft  gewinnen  fann.  ©0  oft  er  nämfid)  bie 
fafpetetfaure  Söfung  irgenb  eineg  dKetaffeg  mit  Äafi  ober  einem  ^atifafjc 
nieberfd)fägt,  fo  bfeibt  in  ber  gfüffigfeit  eine  2fnftöfnng  ton  fafpeterfaurem 
Äofi,  bag  er  gewinnen  fann,  wenn  er  bie  Sauge  ober  f^füffigfeit  fo  weit  abbampft. 
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big  fie  friftattifiert,  tüag  oKerbingg  bei  jei)v  großer  33erbünnung  ber  glüffigteit 
ni^t  immer  IoI)nenb  fein  möcE)te. 

®er  Salpeter  löft  fid)  in  ber  ^älte  jiemli^  rafd)  unb  bei  Siebpilje 
au^erorbentli(^  reii^lic^  in  Sßaffer  auf  unb  friftattifiert  bann  beim  (Srfatten 
mieber  aug.  Jlroden  für  fi^  erpil^t,  fommt  er  in  feurigen  f^lu^  unb  f^mitjt 
rut)ig,  aber  bei  einer  geraiffen  weiteren  <Srt)i^ung  jerfeljt  er  fid)  bann  in  Sauer* 
ftoffgag,  falpetrige  Säure  unb  jnrüdbleibenbeg  Äali.  ®iefe  8eid)tigfeit,  womit 
ber  Salpeter  feinen  reichen  Sauerftoff  in  ber  ^ilje  abgibt,  mad)t  ipn  ju  einem 
ber  fräftigften  Dppbationgmittel.  9Jiit  brennbaren  Körpern  unb  Ieid)t  ojpbier* 
baren  9)ietallen  erpil^t,  oerpufft  berfetbe  meifteng  ober  üeranlo^t  ein  peftigereg 
®Iüt)en  nnb  ?luffcpäumen,  inbem  ber  brennbare  ober  oppbierbare  Körper  fi^ 
feineg  Sauer ftoffg  bemäd)tigt,  fi^  mit  Ie|terem  bereinigt  unb  bag  Stidgag 
unter  2luffd)äumen  entweidjen  Iä§t.  ^auptfä^tid)  wegen  biefer  ftarf  oppbierenben 
(Sigenfd)aft  wirb  er  in  ber  f^arbenfabritation  angewenbet,  wie  bei  ber  fpäter  ju 
ertäuternben  33ereitung  beg  ^romfauren  ^alig,  wo  bag  im  Spromeifenftein 
enthaltene  (^hromoppb  burch  ih«  in  Spromfäure  übergefüprt  wirb,  bie  nun 
i^rerfeitg  felbft  alg  Säure  fi^  beg  ^alig  oom  Salpeter  bemädjtigt.  3n  anberen 
fällen  gebraud)t  man  i^n  auch  nur  mit  ber  Söirfung,  bie  bag  '^^fali  im 
feurigen  f^Iu^  augüben  würbe;  ebeufo  wirft  er  bei  33orhanbenfein  einer 
ftärferen  Säure,  bie  bag  Äati  bann  aufnimmt,  währenb  bie  Salpeterfäure 
jerfe|t  auggetrieben  wirb. 

'Der  Salpeter  friftaHifiert  ohne  SBaffer  unb  befteht  in  reinem  3uftanbe  in 
100  Deifen  aug 

46,64  mi, 

53,36  Salpeterfäure. 

©hromfaureS  ft'ali. 

3ffg  0^ohmateriat  jur  ted)nifd)en  Darfteüung  aller  Shromöerbinbungen 
benutzt  man  augf^tie|lid)  bcn  im  3fiinerafreid)e  tiorfommenben  (Sprom* 
eifenftein,  bag  wi^tigfte  ber  S^h^^merje.  Die  übrigen  Shrommineraüen 
finb  teifg  ju  fetten,  teitg  ju  arm  an  ^Verarbeitung  tohnenb  ;^u 

nm^en.  Der  Shromeifenftein  wirb  in  '9'iorwegen  unb  Ungarn  in  bebentenberen 
äfiengen  gewonnen  unb  entweber  glei^  bort  oerarbeitet  ober  jur  ^Verarbeitung 
an  anbere  Orte  üerfanbt.  Dag  StRinerat  befteht  im  wefentUd)en  aug  CrgOa, 
FeO,  atfo  aug  S^h^^moppb  unb  ©ifenoppbut,  Oon  benen  evftereg  jum  Deit  burd) 
Donerbe:  AlgOg,  unb  (Sifenoppb:  FegOg,  te^tereg  aber  teitweife  burd) 
SRagnefia:  MgO,  oertreten  ift.  Dag  in  biefem  SJiateriat  enthaltene  Shrom* 
ojpb :  CrgOa,  tä^t  fid)  auf  feine  anbere  3lrt  augjiehen,  atg  ba^  man  eg  in 
(Shromfäure  überführt  unb  biefe  jugfei^  mit  einer  33afe  Oereinigt,  wetd)e  ein 
in  SSVaffer  töglid)eg  Satj  bilbet.  Durd)  ©fühen  beg  feingeputoerten  ©hrom* 
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eijenfteinS  mit  falpeterfaurem  ^alt  erhält  man  ct)romjaureg  ^aU,  inbem  baS 
tm  S’^rometfenftein  üor^anbene  (S^romojpb  bur^  ben  ©auerftoff  beg  0alpeter8 
ju  S^romfäure  oppbiert  mtrb,  unb  (entere  mit  bem  ^aU  be§  te^tgenannten 
©aljeg  ju  d^romjourcm  ^alt  öerbinbet.  ©iefe  SRet^obe  jur  ©cmtnnung  beg 
S^romö  mirb,  ba  fie  einfadi  unb  bequem  ift,  mit  t)erfd)iebenen,  unten  nod) 
fpejiell  angegebenen  ^bänberungen  angemenbet,  um  junäi^ft  baö  einfache 
d)romjaure  ^ali  unb  au§  biefem  bann  ba6  boppelt^romfaure  ^ali  beS  ^anbelö 
barjnfteüen.  -Ön  letzterer  gönn  bient  e8  bann  nid)t  nur  jur  ®arftellung 
anberer  c^romfaurer  S^erbinbungen,  fonbern  and)  jur  §er[tellung  be8  reinen 
S()romoj;l)b8,  ba8  jetbft  eine  garbe  ift,  oon  welcher  fpäter  bei  ben  grünen  garben 
bie  Stiebe  fein  foü. 

Um  junäd^ft  ba§  einfa^*^romfaure  ^ali  auS  bem  (S^romeifenftein 
^er^ufteden,  mu^  ber  le^tere  fein  gemalten  ober  pntoerifiert  angemenbet  merben. 
9}^an  mifdjt  fein  ‘’^uloer  je  nad)  feinem  @el)atte  an  CrjOg  mit  gleid)en  STeilen, 
V2  ober  Vi  S^o^falpeter,  am  beften  burd)  Umjd)aufeln,  big  gteid)förmige 
SRifd^ung  erhielt  ift.  ®ag  (Gemenge  mirb  bann  in  ftarfer  5RotgIül)t)i|2e  auf  eine 
fel)r  tierfdjiebene  SBeife  gef^moljen.  ®ie  gabrifanten,  meld]e  e^ematg  in  fleinem 
9Jia^ftabe  arbeiteten,  füttten  bie  aJiafje  in  Spiegel  oon  einigermaßen  t)attbarem 
STbpferton,  ftampften  fie  moßl  ein  unb  feilten  fie  in  einem  Üöpferofen  einem 
12=  big  löftünbigen  33ranbe  aug;  ober  fie  benutzten  eine  äßnlid)e  (äinrießtung, 
bei  meld]er  eine  gleid}e  STemperatur  erjielt,  aber  eine  dJienge  Spiegel  auf  einmal 
eingefel^t  merben  tonnten.  9^ad)  bem  ®lü§en  mar  bie  dJtaffe  gefdpnol^en  nnb 
jufammeugefintert,  fo  baß  fie  troden  nid]t  00m  Stiegel  abgelöft  merben  tonnte. 
3Ran  legte  bie  Stiegel  baßer  in  2ßaffer,  mel(^eg  na^  unb  nad)  bie  gei^moljene 
SlRoffe  auflöfte,  mobei  nur  meuige  Stiegel  fo  erßalteu  blieben,  boß  fie  oufg  neue 
iu  Sßenutjung  genommen  merben  tonnten.  St)ie  gelb  gemorbene  ^öfnng  enthielt 
bog  neutrale  einfod)=d)romfoure  Ä'ali,  K2Cr04,  aufgelöft;  ungelöft  blieben  un= 
jerfe^ter  (Sßromeifenftein,  freigemorbeneg  (Sifenoppb  ufm.  2Benn  eg  fid)  loßnte, 
b.  ß.  ber  fRüdftanb  oerßältnigmäßig  nod)  üiel  Sßrom  entßielt,  fo  mürbe  er  nod) 
einmal  mit  meniger  0alpeter  berfelben  Dperation  untermorfen,  mobur^  man 
noeß  neue  tORengen  d)rongoureg  ^oli  in  Söfung  erßielt.  ^eutjutage  benuljt 
man  ju  biefem  (Slüßprojeffe,  ber  fid)  oorteilßoft  nur  in  größerem  SDiaßftabe 
augfüßren  läßt,  S^ierierberier*  ober  glammöfen,  mit  gußeiferner  0d)ale  olg  33oben, 
mie  man  fie  jur  SDarfteKnng  beg  331utlaugenfaljeg  oermenbet.  5J*ie  0d)ale 
mirb  juerft  burd)  33orfeuern  feßr  ßeiß  gemalt,  unb  bann  bog  obenermäßnte 
Gemenge  oon  gepnloertem  (Sßromeifenftein  unb  ©alpeter  portiongmeife  nod) 
unb  nod)  ouf  bie  SBeife  eingetrogen,  baß  man  eine  neue  Sßortion  ber  oorßer* 
geßenben  febegnml  erft  boun  ßinjufügt,  nod)bem  bie  le^tere  iu  rußigen  gluß 
getommen  ift,  mobei  beftönbig  gut  nmgerüßrt  mirb.  SDie  erßoltene  SlRaffe 
gibt  burd)  51ugto(ßen  mit  SBaffer  ebenfoKg  bie  oben  ermäßnte  Söfung  Oon  cßrom» 
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faurem  ÄaU.  3ft  bie  ©c^ole  entleert,  fo  inerben  neue  ‘^Portionen  eingetragen, 
unb  mit  biefer  Dperation  fontinuiertid)  fortgefai^ren. 

jDieienige  Duantität  beg  ©alpeterg,  nämlirf)  jmei  ^quiüalente,  meldjc  bei 
bem  obigen  33erfa^ren  erforberlit^  finb,  nm  bie  aug  je  einem  ^quioalent  S^romoj^b 
(CrgOs)  gebitbete  (S^romfäure  an  ^ati  ju  binben,  enthält  oiet  me^r  ©auerftoff, 
alg  bag  (S^romo^qb  bebarf,  um  gu  S^romfäure  oj^biert  jn  merben,  fo  ba§  biefer 
überfc^üffige  Seil  beg  ©auerftoffge^alteg  im  ©alpeter  ungenu^t  oerloren  ge§t. 
(5g  ge^t  barang  ^eröor,  ba^  man  bag  ^alt  beg  teueren  ©alpeterg  burd)  anbere 
^alifalje  ober  S3afen,  bie  löglidje  ci^romfaure  ©alje  bilben,  teilmeife  ju  erfe^en 
unb  nur  fo  oiel  ©alpeter  anjumenben  ^t,  alg  bei  ooUftänbiger  ^ugnu^ung 
feineg  ganzen  ©auerftoffgel) alteg  bie  Dj^bation  beg  (5^romoj:qbg  ju  S^romfäure 
unb  etwa  noc^  bie  teilmeife  Dje^bation  beg  mit  bem  ®l)romo5t)b  oerbunbenen 
(Sifenoi-qbuig  ju  (Sifenoyqbulo^^b  erforbert.  S)em  entfprec^enb  betreibt  man  fe^t 
bie  f^abrifation  im  großen,  inbem  man  ben  ©alpeter  teilg  burd)  foi^lenfaureg 
Äali  erfeljt,  fo  ba§  ber  beim  ©lil^en  üor  fid)  gei^enbe  diemifd)e  ^roje^  im  aß* 
gemeinen  ber  f^ormel  entfpric^t: 

SfCrsOg,  FeO]  4-4KNO3  +  4K2CO3 
—  6K2Cr04+4C02  +  4N+Fe2  03,  FeO. 

(5g  ift  o'^ne  meitereg  einlend)tenb,  ba§  bei  biefem  33erfal)ren  oiel  ©alpeter 
erfpart  unb  ba^  jugleid)  ber  ©auerftoffge^lt  beg  jur  53ermenbnng  gelangenben 
©alpeterg  möglid)ft  auggenul^  mirb.  S)aburd),  ba§  man  ben  (51)romeifenftein 
erft  mit  fol)lenfaurem  ^ali  einige  i'uftjutritt  glü^t,  mobei  f(pon  etmag 

d)romfaureg  Äolt  gebilbet  mirb,  unb  bag  (5ifenojqbul  ftc^  ju  D^qb  ojqbiert, 
bann  erft  ben  ©alpeter  nad)  unb  nac^  l)injnfügt,  fann  man  bie  äRengc  beg 
leljteren  no^  meiter  oerringern  unb  bag  meifte  ^alt  beg  ©alpeterg  burd)  ^ott^ 
af^e  erfeljen.  S)a  fi^  nun  biefe  le^teren  Operationen  ntd)t  in  fleinerem 
ftabe  praftifd)  augfü^ren  laffen,  bie  ^Inmenbung  beg  ©alpeterg  aßein  aber  ben 
5Sorteil  mieber  aufljeben  mürbe,  ben  man  oießeic^t  bur^  ©elbftbarfteßnng  beg 
^romfauren  ^alig  in  Söfung  erzielen  moßte,  fo  l)at  fi(^^  bie  f^abrifation  beg 
^romfauren  ^olig  für  fid)  311  einer  ©ro^inbuftrie  auggebilbet,  unb  biefeg  ©alj 
mirb  je^t  faum  nod)  in  einer  f^arbenfabrif  ^ergefteßt,  meil  bie  ©ro^inbuftrie 
eg  meit  bißiger  liefert,  mie  man  eg  im  f leinen  mit  ©alpeter  ^erfteßen  lann. 

3Benn  man  fiep  bie  5luflöfungen  Oon  neutralem  c^romfaurem  ^ali  burep 
Sluglaugen  ober  Slug!od)en  ber  auf  obige  Sßeife  geglüpten  SOlaffen  oerf^afft  pat, 
fo  geben  fie  beim  pinreid)enben  Slbbampfen  Söfungen,  oug  roeld)en  bag  ©alj 
f^on  in  ber  §i^e  beim  fortgefe^ten  ^o^en  unb  ©inbampfen  friftaßinif^  nieber* 
faßt,  beim  ©rf alten  aber  in  S31ättd)en  anfd)ie§t.  2öeil  bag  ©alj  in  SBoffer 
ferner  lögßdp  ift,  fo  ift  bag  Slugfoepen  jener  ©^meljen  notroenbig,  um  foglei^ 
lonjentrierte  Söfungen  ju  erpalten.  SD^an  fönnte  eg  aber  umgepen,  menn  man 
mit  ben  Söfungen  unmittelbar  S'Jieberfcpläge  oon  f^arben  peroorbringen  moßte. 
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te^terem  gaüe  tuärc  iebod)  ber  ©e^olt  ber  Söjung  annä()erung8irietfe  babur(^ 
ju  beflimmen,  ba^  tnan  ‘'^3robefäüungen  mit  SIcijucferlöfungen  marf)t,  unb  tnenn 
bie  Söfung  beS  d)romfauren  ÄoIl§  freiem  ba§  man  btefeS  burd) 

3ufal^  tion  8d)mefelfäui-e  ^inmegrdumt,  infofern  feine  ©egenmart  etma  njie  für 
jitronfarbige  St)romgeIbe  fdjäbüd)  ift, 

®aS  neutrale  ^romfaure  ^ali,  K2Cr04,  fann  ate  foid)eg  nermertet  merben^ 
roie  unter  Sl)romgeIben  angeführt  ift.  (S§  löft  fi^  bei  lö«  in  2,07  Sßaffer, 
bei  100®  in  1,67.  (Sg  gibt  mit  ben  meiften  neutralen  0atjen  ber  fdjUjeren 
SJJetaüe  9^ieberfd]Iäge,  moüon  bie  beö  Sleieg  unb  ßwfö  fd)on  ermätjnt  finb  unb 
alg  f^arbeu  gcbraud)t  merbeu.  (Sö  befielt  in  100  Sdn.  auS  47,58  Äali  unb 
52,42  (S^romfäure. 

^aö  einfad)e  d)romfaure  ^ati  ober  baö  gelbe  d)romfaure  ^aü  beg  ^aubelg 
mirb  gegentuärtig  meiftenS  au8  bem  jmeifa(^  ober  rotem  d)romfaurem  Äati  bar= 
geftettt,  inbem  mau  2  %{t.  beg  festeren  in  4  j£In.  fodjenben  Üßafferg  löft,  unter 
Umrül)reu  fot)tenfaureg  ^ati  big  pr  fd)ioad)  alfalifdjcn  fReaftion  ^injufügt,  unb 
hierauf  bie  Söfung  erf alten  lö^t,  aug  ber  fid)  bann  baö  einfad)e  thromfaure 
^ali  in  gelben,  rl)ombifchen  Äriftatlen  jum  größten  Steile  augfdjeibet,  mährenb 
aug  ber  überftetjenben  Sauge  burd)  ©inbamfifen  weitere  ^riftaUifationen  beg 
letzteren  0aljeg  erhalten  werben  fönnen. 

3)ag  rote  ober  3Weifad)=d)romfaure  Äali  ift  baS  wid)tigfte  unb  faft 
augfd)lic^lid]e  d)romfaure  ^alifal§  beg  §aubelg,  fowie  überhaupt  bag  3lug' 
ganggmaterial  für  bie  ®arftet(ung  ber  übrigen  Shi’omfäureoerbinbungen.  33ei 
ber  angegebenen  fabrifmä^igen  ^Verarbeitung  beg  Shi'ouieifenfteing  wirb  olg 
(Snbprobuft  ftetg  bag  rote  ober  ^romfaure  ^llfali  gewonnen.  3;m  Saufe  ber 
^abrifation  refultiert  aber  junächft,  wie  oben  angegeben,  immer  erft  bag  gelbe 
ober  einfad)=chromfaure  Äali  alg  3'i5ifd)enprobuft  in  ben  ©chmeljen  unb 
Söflingen.  3)ie  Umwanblung  beg  letzteren  in  bag  rote  d)romfaure  ^ali  gefdjieht 
fd)tie^lid)  auf  bie  Sßeife,  ba^  bem  einfad) =d)romfauren  Äali  bie  §älfte  feineg 
^aligehalteg  burd)  irgeub  eine  0äure  entjogeu  wirb.  Obgleich  mehrere  ©äuren 
biefe  Sntjiehuug  bewirten  fönnen,  fo  befchränft  man  fid)  bod)  bei  ber  ®ar' 
fteüung  auf  bie  ^Inwenbiiug  ber  Salpeter*  unb  0d)Wefelfäure,  teilg  wegen  ber 
33efd)affenheit  ber  9^ebeuprobufte,  teilg  wegen  ber  'ißreife. 

1.  5Berfal)ren  bei  5lnwenbung  oon  0d)Wefelfäure.  —  SBirb  bag 
neutrale  ©alj,  beffen  djemifche  gormel  K2Cr04  ift,  bei  jwei  ^quioalenten,  alfo 
2  (K2Cr04),  mit  einem '’^quioatent  Schwefelfäure  oerfe|t,  fo  eutfteht  K2SO4  unb 
K2Cr2  07,  aber  bie  Trennung  biefer  beiben  Salje  ift  mit  großen  0d)wierig= 
feiten  oerbunben,  weit  beibe  fd)wer  löglid)  finb  unb  bei  feiner  Temperatur  in 
ihrer  Sögti^feit  einen  großen  Unterfdjicb  geigen.  9Ran  fann  fid)  bamit  im 
großen  nid)t  behelfen.  Anberg  wirb  bie  ©ad)e,  wenn  man  ftatt  einem  ^quinalent 
ber  ©thwefelfdure  jwei  ^quioalente  baüon  anwenbet,  fo  ba§  aug  2(K2Cr04) 

©entele,  gnvbenfal'ritation.  II.  3.  Slufl-  11 
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nun  KHSO4  unb  KaCr^Oj  entfielen,  aifo  fotno^t  fonreö  fdiiuefeljaureS 
otö  au^  faureö  d)romfoui'e8  Äali,  non  benen  ba§  erftere  ungemein  tetd]t,  baS 
onbere  fermer  (ööU^  ift.  5!)?an  je^t  ba^er  ber  fo^enben  ?öfung  non  jtnei 
'iiquinalenten  neutralem  ^romjaurem  Äali  jinei  ^quinalente  @d)mefelfnure  ju, 
inorauf  fogleid^  betbe  genannten  fauren  ©atje  entfielen,  non  benen  ba§  fanre 
eftromfaure  ^ali  teilineife  nieberfälft,  teils  beim  ©rfalten  auSfriftallifiert.  9^ad) 
®en)id)t  merben  auf  50  kg  beS  gelben  0aljeS  12,5  kg  fonjentrierte  0c^mefel* 
fäure  genommen.  2Benn  baS  meifte  rote  d)romfaure  ^ali  bnrd)  ^uSfäüung 
unb  ^riftallifation  auS  ber  fonjentrierten  SJiifc^ung  gemonnen  ift,  fo  lann  man 
bie  glüffigteit  mit  Söaffer  mä^ig  nerbünnen,  alSbann  friftaHifiert  etmaS  einfad)* 
fc^mefelfaureS  ^ali  ^erauS;  bie  letzte  S'rennung  ber  ©alje  ift  aber  fdjtnieriger, 
als  ba^  fie  fic^  lo^nt,  menn  bie  ^abrilation  nic^t  neben  ber  anberer  d)emifd)er 
‘13robufte,  j.  beS  ?llaunS,  auSgelibt  mirb,  rao  bie  f^lüffigleiten  il)reS  Äali* 

geöltes  inegen  eine  gute  35ermertung  finben  fönnen.  ®aS  jnerft  getnonnene 
tneniger  anfe^nlii^e  Salj  inirb  auS  fo^enbem  Söaffer  in  bem  ?S}ta^e,  als  banon 
gelöft  mirb,  unb  jmar  in  ^öl^ernen  @efäfen  umfriftallifiert.  33ei  biefer  3)ar* 
ftellungSmet^obe  enthält  eS  ftetS  f^roefelfaureS  ^lali,  menn  baS  Umfriftattifieren 
nid)t  öfters  mieber^olt  mirb,  unb  fo  ift  eS  an^  ftetS  ber  f^aH  mit  bem  im 
-^anbel  norfommenben  ©alje. 

2.  SBerfa^ren  bei  5lnmenbung  non  ©alfieterfäure.  —  SBenbet 
man  jur  ©arftedung  non  bop))elt*c^romfaurem  Äali  ©alpeterfäure  an,  fo  mirb 
baS  55erfo^ren  einfad)  nnb  fogar  norteil^after;  bod)  ^dngt  bieS  banon  ob,  jju 
meinem  ißreife  man  bie  ©alpeterföure  fic^  jn  nerfi^affen  mei^,  bereu  man 
bebarf.  33ei  biefer  3ei^fe<?nng  ift  ganj  berfelbe.  ?[lton  beborf  aber 

ouf  jmei  ^quinalente  neutrales  d)romfaureS  Äali  nur  ein  ^qninalent  ©alpeter* 
fäure.  Seibe  ©alje  unterfd)eiben  fid)  in  il)rer  SöSlid^feit  bebeutenb,  unb  eS 
friftoHifiert  erft  baS  meifte  foure  t^romfaure  ^oli  I^eranS,  bann  c^romfaureS 
^ali  l)aitenber  ©olpeter.  tiefer  bebarf  nun  feiner  9fieinigung,  inbem  er  mieber 
jur  33ereitung  beS  neutralen  ©oljeS  angemenbet  mirb.  ©iefe  3[Ret^obe  ift  über* 
^aupt  bie  befte,  meil  !^ier  fein  Äali  nerloren  ge^t,  fonbern  mieber  jur  S3enu^ung 
in  baS  ^romfoure  Äoli  gelangt.  S3ei  31nmenbung  non  ©oljfäure  erpält  man 
auf  gleit^e  Söeife  lei^t  löSlid)eS  (S^lorfalium  als  9^ebenprobuft,  maS  aber  nur 
mie  baS  f^mefelfaure  ^ali  31nmenbnng  finbet. 

3;n  neuerer  3eit  wii’b  baS  rote  d)romfaure  ,^ali  auS  S^romeifenftein  niel* 
fa^  ganj  o^ne  ^Inmenbung  non  ©olpeter  in  nod)fte^enber  Seife  im  grofen 
gemonnen.  Sin  @emifc^  non  etma  2  2;in.  geglühten  unb  feingemahlenen 
ShromeifenfteinS  mit  1  ©le.  fohlenfouren  ^aliS  unb  3  jTln.  ^^falfeS  mirb  in 
flod)en  f^lammöfen  bei  häufigem  Umrühren  einer  ftorfen  9?otglut  auSgefe^t. 
lltan  erholt  hi^i'^fi  t)urch  Djepbation  non  CrgOg,  FeO  beS  ShromeifenfteinS 
unter  Sinffu^  ber  obenermähnten  ftorfen  33afen  ein  grüngelbes  ißrobnft,  be* 
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fte{)enb  int  tnefentlidjen  qu8  ^vomfaurem  Äaü,  d)ronifaurem  unb  (Sifen= 
03fi)b,  bon  benen  bie  evftcren  betben  ©atje  bur(^  fodjenbeö  SBaffer  e^tra^iert 
tücvben.  ®ie  getnonnene  Söfung  wirb  jur  ^'Jieberfdjlagung  beS  Äalfe§  mit 
foi)leniaurem  ober  jdjmefelfaurem  ^aU  berfe(jt,  fo  ba§  fi^  unlögU^er  fohlen* 
jaurev,  bejügüd)  fc^roefeljaurer  Äalf  augfd)eibet,  mäi)renb  bag  glcic^jeitig  ent* 
ftanbene  cinfad)*divomfaure  ^ali  getöft  mirb,  n)eld)e8  man  nun  fd)lie^Ud)  in  bev 
yorl)in  angegebenen  Seife  mit  ©^mefelfäure  ober  ©atpeterfdure  in  roteö  d)rom* 
faureö  ^aü  überfüi)rt. 

!2)o8  rote  ober  bop^5ett*d)romfanre  ^aU,  KaCrgOy,  [teilt  fd)ön  gelbrote, 
luftbeftänbige  0äulen  ober  2^afetn  bar  unb  löft  fid)  bei  15®  in  10  3;in.,  bei 
100®  in  ctma  IV4  jTIn.  Saffer  ju  einer  fauer  reagierenbcn  f^Iüffigfeit,  bereu 
Färbung  beim  ^od)en  intenfioer  rairb. 

Um  ju  unterfudjen,  ob  baS  rote  d)romfaure  ^ali  rein  ift,  ma§  man  oft 
miffen  muß,  ober  ob  ed  namentlid)  ©djioefelfäure  (in  [^orm  oon  fdjroefetfaurem 
^ali)  entl)ält,  übergie^t  man  e8  mit  d)emifd)  reiner  ©aljfciure,  gie^t  Seingeift 
t)inju  unb  ermärmt  bievauf,  bid  bie  Söfung  rein  grün  ift.  ©e^t  man  aldbann 
(5bIorbart)itm  in  ^uftöfung  binj«/  fo  entftebt,  menn  ©cbinefeifciure  im  d)rom* 
fauren  ^ali  üorbanben  mar,  ein  meiner  9Ueberf(btag  oon  ftbmefelfaurem  Sarijt, 
ber  um  fo  ftärfer  auSfättt,  fe  größer  bie  3)leuge  ber  oorbanbenen  ©djmefelföure 
ift.  betrögt  ber  9Ueberfd)Iag  febr  olel,  fo  ift  boö  ©alj  abfid)tlid)  oerfälfdjt. 
luf  gteid)e  Seife  unterfud)t  mau  baö  gelbe  ©alj,  mag  ebenfogut  fcbmefel* 
faureg  l?ali,  oft  in  uod)  bebeuteuberer  ?Üfienge  enthält,  meld)eg  bann  abfidjtlid) 
^ugefeljt  mar. 

ßinfa(b*d)vom(aur e§  ßali^^Ratron,  K^CrO^  -}~  Na2Cr04. 

"Diefeg  tut,  mo  man  fonft  einfad) *d)romfaureg  ^ali  anmenben  foüte,  bie* 
felben  ®ienfte,  mie  leljtereg  ©alj,  unb  bot  uod)  ben  S3orteiI,  ba|  eg  leidbter 
löglid)  ift.  ^IRan  [teilt  eg  baburd)  bet,  ba§  man  15  SCIe.  roteg  djromfaureg 
^ali  in  fodjeubem  Saffer  ^ufammen  mit  14  Slln.  friftaüifierter  ©oba  ober 
fobleufaurem  9^atron  unter  Äod)en  auflöft,  meld)eg  man  fortfeljt,  big  alleg  ?Iuf* 
braufen,  burd)  (Sntmidelung  ber  Äoblenfäure  oeranla^t,  aufgebört  bot.  ?[IJan 
bat  nun  bie  35erbinbung  in  mäfferiger  ^iluflöfung,  in  metd)er  fie  bann  ohne 
meitereg  oermenbet  unb  baber  in  ber  nötigen  Ouantität  febegmal  erft  nor  bem 
@ebraud)e  bargefteHt  mirb. 

?[Rand)mat  bilbet  fid)  infolge  ^emifd)er  ’^^rojeffe  bei  Ißcrmenbung  beg  roten 
bopf)ett*d)romfauven  Äalig  einfad)=cbromfaureg  ^ali  aug  bem  erfteren  baburd), 
ba^  bemfelben  (^btomfäure  entjogeu  mirb,  fo  beim  'digerieren  mit  33Ieio^Qb  ufm. ; 
aber  biefe  9)Jetbobe  mirb  nidbt  jum  ßmede  ber  ^erftellung  beg  einfatb*^rom* 
fauren  ^alig  angemenbet. 
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23ei  ber  ^luflöfung  non  frt[tatli[iertci-  ®oba  unb  rotem  ^romfauvem  Ä'ati 
ttermenbet  man  gleidje  ^iqumalentc: 

K2Cr2  07-|-[Na2C03  +  10H2  0]  =  K2Cr04  +  Na2Cr04 -f  CO2  +  IOH2O 
entf^)re^enb  bem  obigen  55er§Qltni[fe  oon  15:14.  ®ie  ^ol)Ienfäureentmtde* 
lung  ge^t  geraötjntic^  tangfam  bonftatten,  unb  eS  erforbert  längere^  ÄocI)cn, 
bis  biefetbe  obttig  auggetrieben  ift.  (5§  fd)etnt  btefeö  bonon  ^evjurü^ren,  ba^ 
fic^  anfänglid)  teilmeife  boppelt^fo^tenfoureS  9iatron  unb  etnfad)'^romianve^ 
Äati  bitbet.  jDa8  boi)pelt*fo^tenfaure  iJiatron  fid)  bann  beim  ^odjen 

mieber  unb  berfd)n)inbet  admä^^Ii^,  fo  ba^  bie  Söjung  fdjlie^Iid)  nur  beibe  d)rom» 
fauren  ©alje  entt)ätt. 

®f)i^omjaure§  ifalf-'^lali,  K2Cr04 -f- CaCr04. 

3n  mandjen  gäCten  fann  man  [id)  au^  beS  djromfauren  ^ali=.^atfe§  be^ 
bienen.  9}lan  erhält  biefen,  raenn  man  auf  ein  5tquiüalent  getöften  fauren 
t^romfauren  Äatiö  ein  ^qnioafent  Äalft)qbrat  jnfilgt,  unb  bie  entfte^enbe,  fe 
nac^  ber  ißerbünnnng  mi(d)ige  ober  f(are  f^ülffigfeit  ftatt  beö  neutralen  (^^rom' 
fauren  .^atiö  anmenbet  (ugt.  d)romfaure  .^ati  ift  bann 

im  S3erf)ältniö  öon  5  rotem  d)romfanrem  .^ali  ju  1  ^Talffiqbrat  in  iPutoer  an* 
jumenben,  ba  ein  Keiner  Überfd]n^  oon  ^alf  in  ben  f^äHen,  mo  bie  'Knmenbung 
biefeS  ®emifd)eS  über(}an^t  sulöffig  ift,  nid)t  nad}teilig  mirft. 

9tatron,  NagO. 

Stud)  ba8  ifJatron  ift  gteid)  bem  ^ati  bag  Djl)b  eineö  SJJetatteS,  be§  5)?atrium§, 
Na,  baö  an  ber  ?uft  unb  im  Sßaffer  ju  eben  biefem  D^qbe,  bem  it^atron,  oer* 
brennt.  S3on  ben  33erbinbnngen  beö  9?atron8,  mcld)e  benen  beö  .^aü§  im 
attgemeinen  d)emifdi  analog  finb,  fommen  für  ben  norliegenben  nament* 
li^  biejenige  mit  ^o^lenfänre,  ba§  fo^lenfanre  iUatron  ober  bie  ©oba, 
nnb  bie  S3erbinbnng  beö  9?atron§  mit  Söaffer,  baö  3t^natron,  in  Setrac^t. 

3in  ben  meiften  f^ätlen  fann  man  fid]  beö  iJJatronö  ftatt  beö  ^^oliS, 
beg  fo^lenfauren  iJ^atronö  ftatt  beS  fol)lenfauren  ÄatiS  bebienen,  menn 
irgenb  ein  iJJieberfdjlag  bamit  ^eroorgebrat^t  ober  eine  ©änre  geföttigt  merben 
foll,  nnb  bann  ift  baS  iJJatron  toorjujief)en,  meit  fein  ^quinalent  ftd)  im  “preife 
billiger  beredjuet. 

ßoI)lenjaure§  9iatron,  Na2C03.  ©oba.  ßrtftallijierte  ©obn. 

Sateinierte  ©oba.  ©obaafc^be. 

!5)aö  foflenfaure  iJiatron  mürbe  früher  au8  ber  ^fd)e  ber  ©ee*  nnb  ©tranb* 
pflanzen  gemonnen,  mirb  aber  fe^t  fabrifnmfig  in  fef)r  großem  äJia^ftabe  au§ 
.^od^falj  bargeftettt.  jDaSfelbe  fommt  in  jmei  f^ormen  im  ^anbel  öor,  nämlic^ 


©otjo. 
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einmot  in  großen,  gellen,  luaffcr^altigen  ^riftatlcn,  friftallifierte  ©oba, 
lüclc^e  im  reinen  ber  gönne! : 

Na.COg  -t-  IOH2O, 

entjprid)!  unb  bcmgemä^  in  100  Sin.  enl^ält:  21,79  9?atron,  15,36  Äo!)!en= 
fäure,  62,85  Saffer,  ober  oud)  37,15  fol}!enfaureS  5y?atron  nnb  62,85  SBoffer. 
jDie  anbere  ^anbelöform  ber  ©oba  ift  bie  calcinierte  ©oba,  ©oboafd)e, 
baö  ©obafalj.  Sei  de  Soude,  bie  maiferfreie  ©oba,  eine  mei^e  lofe  ©alj* 
inaffe,  me!d]e  im  großen  in  ber  Sßeife  gemonnen  mirb,  bn§  man  entmeber  baö 
beim  53erbainpfen  ber  rol)en  ©obalangen  an8gefd)iebene  einfad)  gemäfferte  ©oba- 
falj  (Naa  COg -j- HgO)  bnvd)  ®!li!)en  in  glammöfen  noüftänbig  üon  SBaffer 
befreit,  ober  ba^  man  bie  ©obalange  bireft  unter  ^Imnenbung  oberfd)!äd)tiger 
geuerung  jur  Xrodne  einbainpft  nnb  ben  erf)a!tenen  Stüdftanb  !)ierauf  be!)uf8 
Dppbation  beö  norl)anbenen  ©d)mefe!natrium§  im  g!ammofen  calciniert.  -gn 
reiner  gönn  nnb  im  fleinen  fann  man  bie  calcinierte  ©oba  burd)  Srljiljen  nnb 
(Slüpen  einer  reinen  triftaüii'ierten  ©oba  btö  jur  gänj!td)en  2!u§treibung  beö 
äßafferd  er!)atten.  ©ie  bilbet  bann  ein  rein  meines,  pnloerigcS  ©alj,  Na-aCOg. 

®ie  friftallifierte  ©oba  ift,  mie  fie  je(jt  im  ^anbel  öorfommt,  jiemü^ 
rein,  bid  auf  einen  ftetö  barin  oorfommenben  geringen  (Se!)a!t  oon  ©lauberfalj 
unb  ^odifalj,  meld)er  febod)  nid]t  non  er!)eblid)em  92ad)tei!  bei  ber  garben* 
fabrifation  ift.  ßuroeilen  enthält  fie  aber  etmaS  ©djmefelnatrinm,  unb  bieS 
märe  eine  fd)Ummere  iBerunreinigung,  menn  bie  ©oba  ju  ''JZieberfd)lägen  oenoenbet 
merben  foü.  (Sine  üöfnng  baoon  fäüt  bann  bie  erften  ^Iropfen  einer  33!eijncfer* 
!öfung  braun.  3)er  (^e!)a!t  ber  friftaüifierten  ©oba  an  fo!)lenfaurem  9?atron 
ift,  menn  man  ©obaf orten  non  gleichem  2Bofferge!)alt,  b.  %  in  gleid)  !uft* 
trodenem  üerg!eid)t,  jiemlid)  berfelbe.  Seim  Siegen  an  ber  Suft  ner^ 

liert  bie  friftaüil’ierte  ©oba  !cid)t  SBaffer,  oermittert  alfo.  Sö  ift  bieö  ju  oer» 
meiben,  menn  man  fie  na^  (Semid)t  oermenben  miü.  ©ie  !öft  fic^  gern  unb 
!eid)t  in  Saffer  auf,  and)  in  faltem. 

3)ie  calcinierte  ©oba  beö  §anbel8  ift  infolge  i^rer  öor'^in  befd)riebenen 
@eminnung§meife,  bireft  ober  inbireft  au§  ben  ©obarol)laugen,  im  oKgemeinen 
ftetg  unreiner,  namentlid)  ftetig  reidjer  an  fdjmefelfaurem  S^atron  unb  (Sl)lor» 
uatrinm,  als  bie  friftallifierte  ©oba,  entf)ält  febod)  feiten  ©d)mefelnatrium,  ba 
fold)eS  burd)  ben  SalcinationSproje^  meiftenS  oppbiert  mirb.  gl)r  (Sel)alt  on 
fol)lenfaurem  9i?atron  ift  ein  fei)r  ungleicher,  mii^  baf)er  febeSmal  bei  ?Inmenbung 
ber  calcinierten  ©oba  torher  beftimmt  merben.  Um  biefe  häufigen  unb  immer* 
hin  jcitranbenben  quantitatioen  Seftimmungen  ju  oermeiben,  jiel)!  man  in  ber 
garbenfabrifation  mohl  bie  Sermenbnng  friftaüiflerter  ©oba  oor;  menn  aber 
ber  ^reiS  jmifd)en  bem  reinen  fohlenfanren  5^atron  in  ber  friftaUifierten  ©oba 
unb  bem©obafolj  eine  bebentenbe  jDifferenj  ouSniod)t,  fo  ift  eS  hoch  oft  oorteil* 
hofter,  naA  Qlia^gobe  fpejieHer  Unterfud)ung  bie  calcinierte  ©oba  anjumenben. 
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jDag  ©obafalj  ober  bie  catcinierte  0oba  ^at  ungefähr  baöfetbe  Slnje^en  toie 
raffinierte  “ißottafdje,  ift  aber  meiner,  njeniger  bläulid).  0ie  loirb  toie  bie 
friftaUifierte  0oba  immer  nur  in  mäfferiger  Söfung  angemenbet.  ®ie  ^uf* 
töfnng  ber  friftaüifierten  0oba  erfolgt  in  foltern  SBaffer  halb,  in  f)ei^em  SBaffer 
nod)  rofdjer.  Slber  bie  cofcinierte  0obo,  menn  oud]  atS  “ipidoer  in  fotteS  SBaffer 
geworfen,  erftarrt  barin  fei^t  bnrd)  33inbnng  oon  Gaffer  ju  einer  feften,  jn*' 
fammen^ängenben,  gtofigen  9}?offe  oon  friftaÜifierter  0oba.  (Sin  fol^er  fefter 
0afjftumf)en  löft  fic^  bann  nur  fd)roierig  in  bem  SBoffer  auf,  weit  er  bemfelben 
nur  wenig  53erii^rungSpunfte  barbietet.  Um  biefen  teid)t  eintretenben  Übelftanb 
ju  oer^Uten,  löft  man  bie  cofcinierte  0oba  am  beften  in  fodjenbent  SBaffer  anf 
unb  oerbünnt  nadj^er  mit  foftem  bie  er^fteue  Söfung.  33or  ber  3Inwenbnng 
ber  0obotöfnngen,  bie  mon  mit  fo  oiel  äßaffer  fjerftellt,  bo§  fie  nid)t  friftoffi' 
fieren,  fä^t  man  fie  in  (jöfjernen  ober  eifernen  @efä§en  in  9iuf)e  abflören.  jDie 
genonnten  fremben  0af5e  in  benfefben,  bie  mitgeföft  finb  nnb  f)öd)fteng  bei  cah 
cinierter  0oba  “ißrojente  au8mad]en,  t)erf)aften  fi^  bei  ben  meiften  ''2lnwenbuugen 
paffio. 

9latron't)Qbrat,  NaOH.  -ji^natron,  ^^natronlauge,  ^lotronlauge. 

®anj  auf  biefefbe  äBeife,  wie  bem  fofjfenfouren  Äali  bie  ^o^Ienfäure  ent= 
jogen  wirb,  unb  jwar  bnrd)  gebrannten  ^off  ober  ^aff^^brot,  gefdjie^t  e8  anc^ 
mit  bem  fo^fenfauren  9'iatron,  nnb  baö  33erfaf)ren,  €i^natronfange  barjn* 
fteÜen,  ift  big  ing  geringfte  2)etaif  bagfcfbe,  ba^er  eine  befonbere  S3efd]reibung 
nid)t  nötig  ift.  ?fud)  f)ier  müffen  bie  mit  ^off  jn  bef)onbefnben  0obaföfungen 
fo  Oerbünnt  ongewenbet  werben,  bo^  fie  17®33e  jeigen.  0eit  einigen  Sohren 
fommt  bog  ^i^natron  ober  bie  fanftifö^e  0oba  im  §anbef  in  fefter  (S^eftaft  oor 
unb  jwar  in  S3fed)tonnen  ober  2^ronuneIn  eingegoffen,  worin  eg  eine  erftarrte 
fefte  SJiaffe  bilbet.  @g  ift  in  biefem  fefte  ^t)brat,  wie  man  eg 

erhält,  wenn  mon  bie  ^t^notronlange  jnr  Srodne  oerbampft,  big  fie,  in  if)rem 
^pbratwaffer  fd)mefjenb,  beim  (Srfoften  feft  wirb.  Um  baraug  Sftjnotronfaugen 
borjufteffen,  ift  nid)tg  weiter  nötig,  afg  biefe  SiJiaffe,  bog  fefte  ^^^natron,  in 
äBaffer  anfjuföfen. 

(Die  SSerwenbung  ber  aug  feftem  fauffid)en  ^ijnotron  in  angegebener  2öeife 
gewonnenen  Söfung  ftott  ber  aug  0oba  burc^  Sefjanbefn  mit  ^alf  felbfi  ju 
bereitenben  ^tijnatroufauge  bietet  ben  großen  ^Borteif,  ba§  man  beg  ^Sorrötig* 
^afteng  non  Äaff  unb  ber  5frbeiten  jur  (DarfteCtung  ber  Sfljfaugen  über^oben 
ift,  unb  ba^,  wenn  ber  ©e^aft  beg  feften  'jf^natrong  on  9?otron  gegeben  ift, 
bie  nm^  ^o^gabe  beg  'ifqubafentgewiö^tg  erforberli^en  Duantitäten  begfetben 
feid)t  ju  beftimmen  finb.  (Die  fefte  fouftifd)e  0oba,  bie  im  ^onbef  oorfommt, 
ift  meifteng  ^infid^tfic^  frember  Seftonbteife  ebenfo  rein,  wie  man  fie  aug 
friftaflifierter  0oba  fefbft  ^erftetten  fonn,  unb  i^rer  Sfnwenbung  in  ber  f^orbeu» 


^Ifoliniettie. 
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fabrtfation  fte^t  ni^t«  entgegen.  ®ie  engüfct)e  fäufüdje  2ßore  enthält  toon 
62  bis  72  ^roj.  NagO. 

?llfalimctrie. 

bie  Sßirfungen,  tueldie  bie  'ißottafdje  ober  bag  fo^Ienfaure  ^ali  ober 
bog  augüben,  fotuie  and)  bie  beg  fo^tenjanren  S^iotrong  ober  beg 

natrong  in  fefter  ober  ftüjfiger  ©eftalt  nnr  oon  itjrem  ©e^att  an  reinem  Äali 
ober  Sf^atron  abl)ängen,  fo  ift  eg  beim  (Sinfauf  mid)tig,  nnr  biefen  ©e^alt  ju 
bejahten,  nnb  bei  ber  Inmenbnng  notmenbig,  i^n  jn  tennen,  nm  bag  ^tquioatent, 
b.  f).  bie  gteit^mertige  ©rfa^menge  jener  Stoffe  311  beftimmen,  beifpielgmeife 
alfo  jii  ermitteln,  mieoiel  Soba  üon  gemijfem  ©et)att  ftatt  fot)tenfonren  Äatig 
oon  gegebenem  ©e^alt  anjnmenben  ift.  5!Jiett)oben  jnr  ©eftimmnng  beg  ?tlfati* 
ge()attg  in  ben  ^iljatfalien  nnb  fo^tenfauren  ^tlfatien  gibt  eg  eine  gro^e  9)icnge, 
boc^  ift  immert)in  bag  ältefte  35crfat)ren  nac^  ®egcroijiUeg  eineg  ber  eim 
fad)ften  nnb  atten  9)^aBen  nnb  ©emi^ten  Ieid)t  anjnpaffen.  5IKan  ^at  ju  feiner 
^ingfü^rnng  nid)tg  meiter  nötig,  alg  eine  gute  Sßage,  @rammgemid)te,  ein 
^llfoUmeter  nnb  l'admng))a))ier,  meldjeg  le^tere  in  jeber  3lpotl^efe  ju  ^aben  ift. 
j5)ag  5llfalimeter  ift  ein  ©lagjqlinber  Oon  etma  3,3  cm  3)urd)meffer  nnb 
30  big  33  cm  §bl)e,  auf  einem  gu^e  befeftigt;  fein  3n^aÜ  mirb  big  auf  eine 
gemiffe  §öf)e  in  100  gteidje  ©rabe  geteilt,  meiere  burd)  STeilftridje  in  ben 
^tjUnber  eingeäljt  finb.  ferner  gebraud)t  man  alg  ^robeflüffigfeit  Sdjmefel» 
föure  oon  einem  gemiffen  ©e^alte  an  mafferfreier  ©^raefelfäure,  toeldje  jmar 
nad)  S3orfd)rift  aug  einer  gemiffen  Dnantität  fonjentrierter  ©d)mefelföure  nnb 
UBaffer  gemifc^t  merbcn  foH,  aber  meldje  man  nod)  leid)ter  auf  folgenbe  ?trt  ang 
jeber  Irt  Sd)mefelfäure  barfteüt,  mag  jmar  einige  groben  er^eifd)t,  aber  ein 
fe^r  juoerläffigeg  9?efultat  ergibt  nnb  im  ganjen  nid)t  fo  biel  Sdjmierigfeiten 
mad)t,  alg  bie  ^nfd)affung  toon  Sd)mefelfäure  oon  gleid)em  fpejififdjen  ®emid)t 
ober  ftetg  gleiö^em  ©e^alt. 

®el)t  man  baöon  ang,  ba|  j.  S.  5  g  triftatlifierter  reiner  Soba  oon  ber 
^robefäure  gerabe  36«  beg  ^Ifalimeterg  fättigen  nnb  neutralifieren  follen,  fo  ^t 
man  nur  bie  Sc^mefelfäure,  bie  man  anmenbet,  burd)  33erbünnung  mit  Sßaffer 
fo  cinjurid)ten,  ba^  fie  biefer  ©ättigunggfä^igfeit  genau  entfprid)t,  nnb  man 
befi^t  bann  eine  l)inreid)enb  genaue  f^lüffigleit,  oon  melt^er  man  fi(^  auf  einmal 
eine  größere  Ouantität  anfertigt,  um  bie  öftere  '3lbjuftiernng  nid)t  nötig  ju  ^aben. 

gjjan  mögt  5  g  reiner  Iriftadtfierter  Soba  ab,  bie  nic^t  oermittert,  aber 
and)  nic^t  feud)t  ift,  bringt  fie  mit  einer  jur  iHuflöfung  genügenben  9)lenge 
SBaffer  in  eine  fleine  ^orjeaanfd)ate,  bie  man  auf  einem  fleinen  ©reifu^  Oon 
33ted)  ober  ®ra^t  über  einer  fleinen  ®eingeiftlampe  er^iljen  fonn.  SJian  Oer* 
bünnt  nun  fonjentrierte  ©djmefelfäure  fo,  ba^  auf  einen  ©emi^tgteil  berfelben 
ungefähr  9  %k.  SBaffer  fommen.  g)Zan  gebraud)t  l)ierbei  bie  53orfid)t,  bie 
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©c^mefelfäure  in  einem  bünnen  ©traute  tongfam  unter  Umrut)ren  in  baS  Sa[fer 
ju  gieren,  weit  onberenfaüg  beim  umgef ehrten  S^erfaijren  bie  ©äure  unter 
[tarier  Srtjiljitng  aufmallen  nnb  uni^erfpri^en  mürbe.  9)iit  blefem  ®emi[d)e, 
ber  öerbünnten  ©d)mefel[änre,  fiiüt  man  bag  ^lEalimeter  big  genau  an  ben 
oberften  Seitftrid^  0,  unb  fügt  üon  berfelben  nad^  nnb  nad)  jn  ber  ?[uftöfung 
ber  ©oba  im  ^or5eItanfd)äId)en  fiinju,  bie  man  auf  ber  Sampe  ermörmt  |at. 
jDie  erften  'Portionen  ber  jugefeljten  ©änre  bemirfen  ein  heftige«  5fufbraufen; 
mirb  bagfelbe  fc^mä^er,  fo  barf  man  nur  nod)  grabmeife  glüffigfeit  au8  bem 
5ilfaümeter  jugie^en,  unb  man  mu§  fcbegmal  bie  auggegoffenen  ®rabe  ablefen. 
33or  unb  nad)  febem  neuen  ßugicBfi^  ^.ßrobeflüffigfeit  taud)t  man  in  bie  ^tüf[ig= 
feit  im  ©d)äfd)en  ein  fleineg  ©treifc^eu  blaueg  l^arfmugpapier,  meldjeg  anfaugg 
uur  norüberge^enb,  unb  jmar  bur^  ben  ^’ol)lenfäuregel)alt  ber  glüffigfeit,  gerötet 
mirb,  fo  ba^  biefe  fRötnng  beg  ^apierg  beim  (Sntmeid)en  ber  ^oblenfSure  an  ber 
?uft  mieber  nerf^minbet.  ®ie  ©öttigung  ift  beenbigt,  fobatb  bag  eingetaud)te 
Sadmugpapier  eine  jmar  fd)mad)e,  aber  bleibenbe,  an  ber  [?uft  nidit  mieber 
nerfö^minbenbe  fRötung  annimmt,  ©emö^nlic^  ift  bann  ber  genaue  ^Jieutrali^ 
fationgpunft  f^on  etmag,  um  etma  V2  ®vab  ber  ©öure,  überfd]ritten,  unb  man 
l)at  in  biefem  f^afle  bie  @efamtjal)l  ber  nerbraud)ten  ©öuregrabe  um  jeuen 
^albeu  @rab  ju  Verringern.  SBenn  bie  ^robeflüffigfeit  rid)tig  mar,  fo  l)at  man 
36»  öcrbraud)t.  ßeigt  [ie  meniger  an,  j.  33.  32»,  fo  ift  fie  ju  ftarf,  jeigt  fie 
mef)r  on,  fo  ift  fie  jn  oerbünnt.  Sm  erften  gatte  ^at  man  etmag  mc^r  3Baffer, 
im  festeren  etmag  me^r  ©äure  jujufe^en,  big  eine  mieber^olte  3ßrobe  bie  red)ten 
@rabe,  nämlic^  36°,  angibt. 

gft  biefe  “iprobeflüffigfeit  für  bag  3llfalimeter,  mie  angegeben,  genau  be= 
ftimmt,  fo  unterfud)t  man  febe  ‘i)3ottafd)e,  ©oba  ober  calcinierte  ©oba  ouf  bie= 
felbe  SBeife,  inbem  man  immer  je  5  g  biefer  ©toffe  jur  ©öttigung  nad)  bem 
obigen  35erfal)ren  anmenbet.  ^at  man  jnföttig  gegen  bag  (Snbe  ju  viel  ©öure 
auf  einmal  3ugegoffen,  fo  mu^  bie  ^ß^obe  mieber^olt  merben.  ^at  mau  mit 
einem  ÜJlaterial  ju  tun,  bag  fid)  nid)t  vottftänbig  in  Söaffer  löft,  fo  mn§  man 
bie  Söfung  burd)  giltrotion  von  bem  ungelöften  Sfüdftonbe  trennen,  bag  gilter 
nac^mafd)en  unb  bie  fo  gemonnene  gefomte  glüffigfeit  mie  bie  3lnflöfung  ber 
©oba  bejubeln. 

®ie  311falimetergrabe,  bie  fo  von  ^ottafd)e,  ©oba,  meld)er  31rt  fie  aud) 
fein  mögen,  ersten  merben,  brüden  bireft  bag  alfalifd)e  Sertverl)ältnig 
biefer  QJiaterialien  untereinanber  bei  i^rer  3lnmenbung  aug.  33eifpielgrocife 
ift  alfo  eine  'j^ottafc^e  von  50®  ©egcroijilleg  ebenfo  viel  mert  mie  eine  ©oba 

3  6 

von  50®,  unb  friftattifierte  ©oba  von  36®  ^t  nur  ben  Sßert  —  einer  ^ott= 

ou 

36 

afc^e  von  50®,  fomie  ben  SBert  —  einer  calcinierten  ©oba,  bie  72®  angibt.  Um 
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nun  Ijierauö  bte  glei^wertigen  ©rfa^niengen  (äquivalente)  ber  Stoffe 
auf  fürjefte  2öeife,  unb  jvuar  lebiglt^  mittels  einfad)er  ®ivifion  biivd)  bie  ge* 
fuubenen  ?tltaümetergrabe,  bireft  gu  beredjnen,  verfährt  man  folgenberma^en, 
Oe  ein  ^quioalent  NagO,  KgO,  K2CO3,  NagCOg  unb  NagCOg 
-j-lOHaO  entfprid]t,  menn  man  baS  5tquiüatentgemid)t  ber  friftatlifierten 
Soba  =  286  als  93ergtei(^Snorm  annimmt,  (286  x  36)  =  10  296  atfali* 
metrifdjen  ©raben.  SDioibiert  man  nun  mit  ber  ber  ©rabe,  bie  ein  unb 
baSfelbe  ©emic^t  St^natron,  fo^IenfaureS  Äali  ober  eine  Soba  bei  ber  Sättigung 
ergibt,  in  10  296,  fo  ert)ält  man  biejenigen  ©emic^te  ber  genannten  Stoffe,  in 
metc^en  bie  (elfteren  einonber  mit  gteid)er  alfaUfi^er  Sßirfung  vertreten  tonnen. 
®enn  biefe  einanber  vertretenben  ©eroid)tSmengen  vergalten  fid)  umgefet)rt 
tvie  bie  SU’-’  ©ättigimg  nötigen  Säuregrabe,  b.  je  fleiner  bie  tefjtere, 

befto  rnebr  an  ®emid)t  beS  Stoffes  ift  erforbertid)  für  eine  gleid^e  atfatifd)e 

10  296 

SBirtung.  $iernad)  gibt  j.  ©.  36gräbige  Soba  — — —  =  286,  55gräbige 

ob 

10296 

^ottaf^e  aber  — — —  =  187,2,  unb  in  biefen  ©eivid)tSquantitäten,  mett^e 

uO 

mithin  nur  2?ert)äItniSjat)ten  finb,  erfeljen  fid)  bie  genannten  beiben  S!)Jate* 
riaüen  gegenfeitig.  ®iefe  3)aten  finb  fomot)!  jur  (Srmittetung  beS  SßerteS  beim 
©infauf  ber  in  Stiebe  fte{)enben  SJiateriatien,  atS  aud)  bei  beren  S5ermenbung  311 
atten  bei  ber  garbenfabrifation  nötigen  33eret^nungen  auSreid)enb.  9)ian  barf 
febod)  niematS  au^er  aö^t  taffen,  ba§  baS  jDeScroijitleSfdie  53crfat)ren,  mie 
fd)on  ermähnt,  immer  nur  beu  relativen  atfatifdjen  2Bertber  banad)  geprüften 
Subftanjen,  nic^t  beren  abfotuten  ©e^tt  angibt,  ba^  atfo  burc!^  bie  gefunbencn 
3ci^ten  nur  baS  äöertverpättniS  ber  Stoffe  auSgebrüdt  mirb,  beffen  Kenntnis 
jeboc^  bem  t)ier  Vortiegenben  praftifd)en  3'i5ede  genügt. 

^ud)  Otüffigfeiten,  Saugen,  Sitjtaugen  ufro.  fann  man  mit  bem  Sttfatimeter 
auf  i^ren  atfatifd)en  2Bert  unterfudjen.  59ian  mägt  von  benfetben  je  5  g  ab 
unb  be^anbett  fie  in  bem  Sd)ätd)en  mit  ber  '>}3robeflüffig!eit  ebenfalls,  mie  oben 
angeführt  ift.  Um  fieserer  ju  getjen,  fann  man  bie  brei*  unb  vierfad)e  Ouantität, 
b.  15  bis  20  g  ber  ^tüffigf eiten  anmenben.  ®ie  er^ttenen  ©rabe  finb 
bann  aber  mit  3  bjm.  4  ju  bivibieren,  um  bie  mirflid)eu  ©rabe  ju  ermatten. 
Sinb  bie  ^lüffigfeiten  ä^enb,  b.  t).  foptenfäurefrei,  fo  ba^  beim  3i*fflfe  '^on 
Sö^mefetfäure  fein  ?tufbraufen  ftattfinbet,  fo  ift  baS  3w9iefiev  ber  testeten  mit 
vieler  S3orfid)t  vorjune^men,  unb  bie  Stnnäberung  an  bie  üieutralifation  ift  nur 
burd)  bie  Färbung  beS  SadmuSpapierS  ju  beurteilen. 

©alpeterf auvc§  9latron,  NaNOs. 

jDiefeS  Salj,  melc^eS  gegenmärtig  im  .^anbel  rol)  unter  bem  ilJamen 
©^ilifalpeter,  raffiniert  als  iliatronfalpeter  vorfommt,  enthält  ungefähr 
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Vs  tne^r  ©atpeterfäure  al8  ber  Äalifatpeter.  X>ei’  9latronfaIpeter  fann  tuegen 
feinet  biCtigeren  'j|3reife§  bei  größerem  ©äurege^alt  ben  ÄaUfalpeter  oft  mit  33or' 
teil  erfeljen,  auc^  5.  33.  jur  31u§jie^ung  beö  S^romö  auS  bem  S^^romeifenftein 
be^ufö  jDarfteüung  üon  Sl)romfäurefalj.  5[Ran  er^lt  im  legieren  f^atle  bonn 
leid)t  lö^lic^eS  unb  gut  friftaüifierenbeg  einfad)' d)romfaure§  9^atron, 
Na2Cr04  +  lOHgO,  raeldjeö  febod)  nod)  nic^t  im  §anbel  ju  ^aben  ift.  31uc^ 
fann  man  oft  ein  ©ernifd)  oon  9iatronfalpeter  mit  ©t^mefelfcinre  im 
33er^ältni§  oon  100  ber  letzteren  auf  85  beö  erftereu  ftatt  ber 
©alpeterfäure  anraenbeu: 

NaNOg  +  H2SO4  =  NaHSO^  +  HNO3, 
menn  eS,  mie  bei  ber  Bereitung  j.  33.  beö  '$arif erblaueg,  nur  auf  eine 
Dypbation  burd)  ©alpeterfäure  abgefe^en  ift.  SOlan  !^at  in  bem  ©emifd) 
bie  ©äure  um  fo  oiet  billiger,  al8  fonft  bie  f^abrifationö*  unb  3)ejiillationgfoften 
betragen  raürben,  weniger  ben  3!Bcrt  beö  fauren  fc^wefelfauren  ‘D^atronö,  ba8  in 
biefem  ^aHe  Oerloren  gef)t,  weil  baSfelbe  beim  31n§wof(^en  beg  331aue8  mit  bem 
3Bafd)waffer  weggefc^afft  werben  mu§.  3[Ran  l)at  alfo  ferner  babei  ben 
teil,  ba^  baS  31ugwofd)en  ber  ^orbe  burt^  bag  oorljanbene  faure  fd)wefelfoure 
9?otron  erfc^wert  wirb,  wäl)renb  bei  31nwenbung  oon  ©alpeterfäure  feneg  ©alj 
nid)t  in  bag  ©emifc^  fommt. 

33Ieiäuder.  'JleutraleS  efjigfaureS  ^ßleioppb. 

jDer  331eijucfer  ift  ueutraleg  effigfoureg  331eioppb,  Pb(C2H3  02)2 
-f  3H2O.  3u  feiner  jDarfteHuug  ift  immer  (Sffigföure  notwenbig,  welche  für 
ben  üorliegenben  ßwecf  alg  wäfferige  Söfung  meifteng  in  ber  ^orm  oon  (Sffig 
jur  31nwenbung  gelangt.  ®iefer  @ffig  wirb  gewö^ulid)  nod)  ber  SJiet^obe  ber 
©d)neCIeffigfabrifotion  bargefteHt,  nnb  jwar  o^ne  öon  33ier,  wenn  man 

i()n  bireft  anwenben  wid.  3ft  ber  (Sffig  aber  mit  9^* 

gorener  9Jiaifd)e  gewonnen,  fo  wirb  er  erft  beftiüiert,  um  bie  barin  entgoltenen 
©plraftioftoffe  alg  9Jüdftanb  in  bem  !I)eftiIIierapparat  juriicfjubeljalten,  alfo 
objufc^eiben.  31ud)  fann  bie  (Sffigfäure  in  einer  etwag  ftärferen,  wöfferigen 
Söfung  erhalten  werben  bur^  ©eftidation  Oon  I)ol3effi9fourem  Äalf  mit  ©alj* 
föure.  Dbwo^l  bie  fo  gewonnene  wöfferige  (Sffigfäure  9ewöl)nlid)  etwag  ©alj» 
fäure  enthält,  fo  ift  bod)  bie  fc^äblic^e  3Birfung  ber  letzteren  bei  ber  l)ier  in  33etrad)t 
fommenben  35erwenbung  ber  (Sffigfäure  ol^ne  ei'^eblid)e  na^teilige  Sßirfung; 
nur  ift  borauf  ju  l)olten,  ba^  bie  burd)  gebai^te  ®eftidation  erhielte  Sffigfäure^ 
flüffigfeit  im  übrigen  rein  nnb  farblog  ift  unb  fid)  an  ber  ^uft  ni^t  bräunt. 

3ßenn  man  in  biefem  Sffig,  ber  mef)r  ober  weniger  ftarf,  b.  1).  effigfäure* 
floltig  fein  fann,  unter  Srwörmung,  um  bie  31uflöfung  ju  befd)leunigen,  fo  oiel 
©ilberglätte  auflöft,  bo^  blaueg  Socfmugpapier  burd)  bie  flüffigfeit  eben  no^ 
fe^r  f(^wac^  gerötet  wirb,  fo  ^at  man  eine  me^r  ober  minber  ftarf e  31  uf* 
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löfuug  oon  Sletjutfer  in  3Baffer,  beren  @e^alt  non  bemjenigen  beö  an' 
genjenbeten  @f[igö  ab^ängt.  ®ie  leljternjä^nte  fd)raa(f)  faure  9?eaftton  ber 
^öfung  mu^,  jofern  friftaüifierter  33Ieijuder  I)ergeftetlt  werben  fotl,  beö^alb  eV' 
Ratten  bleiben,  weit  onberenfaög  burd)  einen  big  jur  gänjtid)en  9?eutratifation 
ber  (Sffigfäure  toerme^rten  ßiifalj  non  331eiglätte  fo  niel  ber  legieren  geiöft  wirb, 
ba§  fid)  junt  Sied  ba[ifd)  effigfaureg  33Ieioi'i)b  bilbet,  weld)eg  an  (id)  nid)t 
friftatli[iert,  überbieg  aber  and)  bie  fpäter  jn  bewirfenbe  ^ugfriftallijation  beg 
Sleijuderg  burd)  feine  ©egenwart  ner^inbert.  SDie  fo  gewonnene  ^tuflöfung 
tä^t  fid)  nun  bei  ber  ©^ronigelbfabrdation  ftatt  einer  oug  fertigem,  getauftem 
©leijnder  bereiteten  Söfung  anwenben,  wenn  nur  i^r  @el)alt  an  ^leijuder 
ober  wenigfteng  an  S3teioi'i)b  befannt  ift.  ©ewinnt  man  bie  Söfung  auf  bie 
angefüt)rte  Seife,  fo  Iä§t  fid)  i^r  ©et)alt  an  ©leijuder  leicht  aug  ber  jur  ^2tuf= 
löfung  gelangenben  SJienge  oon  ©leigtätle  berechnen.  ®a  nad^  SJia^gabe  ber 
Sitquiüatente  ber  53Ieiglötte  unb  beg  SSIeijuderg  fe  1  ©ew.^STI.  33teiglätte 
379 

— —  =  1,704  ©ew.*Sltn.  33teijucfer  entfpridjt,  fo  braucht  man  bie  ©ewi^tg» 

menge  ber  anfgetöften  ^leigtätte  in  Ädo  ober  in  einer  beliebigen  anberen 
©ewi^tgeinl)eit  nur  mit  1,704  ju  niultipU3ieren,  um  in  bem  “fProbufte  bag 
©ewi(^t  beg  gefamten  in  ber  f^lüffigfeit  aufgelöi'ten  ^-Bleijurferg  ebenfaÜg  in  Ädo 
ober  ber  entfpred)enben  anberweiten  ©ewid)tgein^eit  ju  erl)alten.  ®ie  51  n* 
goben  finb  bann  gegeben,  um  bie  ^luflöfung  ober  einen  Sleil  baOon 
alg  eine  gegebene  SDtenge  SSIeijuderg  oerwenben  ^u  tonnen. 

SDie  praftifd)e  5lugful)rung  gefd)iel)t  in  folgenber  Seife.  (Sine  eiferne 
oerbleite  “iPfanne  wirb  ju  Vs  oiit  ber  §älfte  ber  erforberUd)en  (äffigfäure  oon 
30  ^roj.  (60  23e)  gefüllt,  jum  (Sieben  erl)i^t  unb  bie  na^  gemol)lene  ©lütte 
bur^  ein  Sieb  l)in3ugegeben,  wobei  man  beftönbig  umrü^rt.  Sobalb  atleg  ju 
einer  mild)igen  f^lüffigteit  gelöft  würbe,  wirb  bie  anbere  §älfte  (äffigfüure  ^inju* 
gefügt.  SDag  juerft  entftanbene  bafifc^e  53leiacetat  wirb  l)ierbnrd)  ju  neutralem 
53leiacetat  umgewanbelt.  Um  bag  (5nbe  ber  95eattion  jn  erfennen,  oerwenbet 
man  bag  ^funbfd)e  9leageng,  eine  Öproj.  Quedfilberd)loriblöfung,  mit  weld)er 
bag  bafifd)e  53leiacetat  einen  95ieberfd)tag  erzeugt;  man  ^at  fomit  fo  lange 
©ffigfüure  l)in3U3ufe^en,  big  bie  95ieberfd]lagbilbung  gerabe  anfl)ört. 

®er  SSleijuder  wirb  oon  oielen  alg  für  bie  ®arftetlung  oon  IjeKjitronen* 
gelben  S^romgelbforten  ungeeignet  angefel)en,  weil  fi^  bag  SJotwerben  nad^ 
mel)reren  Sod)en  nid)t  oerl)ütcn  la§t. 

Senn  man  biefe  5lnflöfungen  in  tupfernen  Ueffeln  oerbunftet,  nümlid^  big 
auf  32  big  40®  53e,  unb  fie  bonn  in  (böljernen)  ©efü^en  erfalten  lü^,  fo 
triftallifiert  ein  großer  Sied  beg  SSleijudterg  l)eraug.  SDie  hierbei  jurüdbleibenbe 
^lüffigfeit,  mehrere  9)iate  nad)  bem  (Srf alten  abgebampft,  ergibt  jebegmal  nodh 
weitere  Äriftallifationen,  big  nur  wenig  f^lüffigteit  übrig  ift,  bie  nid)t  mel)r 
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fviftattifiert,  'raeil  fie  aug  effigfauvem  befielt,  baoon  ^errü^renb,  ba^  bie 
©lätte  ethjog  ^alf  enthält,  bei'  [id]  in  bei  SD^utteilauge  fonjentiieit  uub  au* 
fommelt. 

SBai  bie  (Sffigfäuie  letn,  fo  eil)ält  man  uoUbommen  ungefäibte  Äiiftalle, 
im  anbeien  gaUe  gefäibte.  Um  eifteie  jebenfans  ju  ei^alten,  fann  mau,  meun 
bie  ^onjentiation  bei  Söfung  biiii^  '’Jlbbampfen  toottenbet  ift,  bie  glüffigfeit  mit 
etma6  geföintei,  ftaubfieiei  ^nod)en!o^te  ueijeljen  uub  bamit  {)ei^  bui(^  glanett 
filtiieien,  moiauf  bann  immei  wei^e  ^liftatte  ei^alten  meiben. 

®ei  fiiftalli[ieite  iöteijmfei  ent^ätt  in  100  Slln.: 

26,87  (Sffigjäuie,  maffeifieie, 

58,91  33Ieioy^b, 

14,22  SBaffei. 

3)ei  33Ieiju(fei  j^mitjt  beim  (Siinäimen  in  feinem  ^liftattraoffei,  neilieit 
bei  ftäifeiei  (Siljil^ung  feinen  ganjen  SBaffeigeljalt  unb  eiftaiit  bann  ju  tiode* 
nem  ©alj.  Ä'auft  man  ben  33Ieijudei  feitig,  fo  ift  auf  rein  mei^e  2Baie, 
fefte  unb  föinige  Äiiftade  ju  fet)en. 

SSIeieijig.  33afifcb  cffigfaureS  58leiüji)b. 

®aÖ  bafifc^  effigfauie  33teioj^b  ift  ein  ißiobutt,  meId)eS  nic^t 
im  Äpanbel  ooifommt.  ©a^fenige,  baS  aüein  nnb  immei  bei  bei  Laiben* 
fabiifation  anjumenben  non  93oiteit  ift,  ent(}ält  in  feinei  mäffeiigen  ?öfung,  in 
bei  man  e8  baifteüt,  auf  eine  gteid)e  SDJenge  (Sffigfduie,  mie  in  bei  ^Steijudei» 
löfung  enthalten  ift,  geiabc  bie  bo^jpette  SKenge  33teioj^b.  9)ian  eil}ä(t  fie  aifo, 
menn  man  bei  auf  noitjin  befd)iiebene  Steife  buid)  5lnftöfen  non  S3leiglätte  in 
@ffig  baigefteüten  Sleijndeilöfung  no^  einmal  fo  nie!  331eiglätte  jufe^t, 
al§  fie  fd)on  gelöft  l)at,  nnb  fie  ebenfalls  anflöft,  obei  inbem  man  in  einei 
mäffeiigen  31uflöfung  non  100  jCln.  Sleijudei  noc^  59  2^1e.  331eiglätte  anflöft. 
®ie  ?luflöfung  eifolgt  in  beiben  f^dden  ;^iemlid^  laf^  beim  ^o^en  bei  Slllffig* 
feit  mit  bei  fein  gemaljlenen  ©lätte,  entmebei  im  f unfeinen  Äeffcl  ober  in 
einem  ^oljgefä^e,  in  meld)e  man  einen  SBafferbampfftrom  leitet,  maS  norju* 
jietjen  ift. 

3lu^  bie  bafifd)  effigfauie  231eioi't)blöfung,  meld)e  mit  Sffig  unb  metaüi* 
feiern  Sßlei  na^  bei  9)Jetl)obe  baigeftedt  meiben  fann,  mie  fie  flli  bie  "Dai* 
fteüung  beS  SSleimei^eS  nad)  fianjöfifdjei  SD^et^obe  oben  angegeben  morben,  ift 
für  (S^iomgelbe  anmenbbar,  nur  ift  babei  nötig,  entmebei  ben  331eigei)alt  biefer 
l^öfung  ju  beftimmen  obei  im  noianS  burd)  fleineie  S3eifuc^e  ju  eimitteln,  in 
mel(^em  33ei'^ältniffe  bie  gebaute  331eilöfung  burt^  eine  löfung  non  faurem 
d)iomfaurem  ^ali  gefättt  miib.  3n  biefem  33eil)ältniffe  finb  bann  bie  Söfungen 
anjumenben,  bie  i}3ioportion  bei  Sleilauge  ift  aber  ju  nergrö^ein,  meil  bei  ber 
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gätfung  33Ietojt)bIöfitng  im  Überf^uffe  Dorljanbeu  fein  mu^,  fofern  fie  jnv  ®nr* 
ftetlung  ^eüer  ober  jitronfarbiger  S^romgelbe  bienen  fott. 

Um  ben  Unterfdiieb  im  greife  ber  barjufteüenben  ©orte  Oon  (S^^romgetb 
ju  geigen,  ber  entfielt,  menn  man  bag  Ie(jtere  bafifd)e  ©atg  anmenbet,  fei  nnr 
angefül)rt,  ba§  bann  100  'i|3fb.  33Ieigncfer  nnb  59  ^fb.  ®Iätte  200  ^fb.  iS(ei= 
gucfer  erfe^en.  SBenn  ber  23Ieigu(fer  g.  33.  ^2  JC,  bie  ©ilberglätte  18 
foften,  fo  ift  in  einem  f^alle  bie  3lugtage  für  200  “iPfb.  ^teiguder  64  JC,  im 
onberen  f^atte: 

100  'ipfb.  33teigucfer  32  Jf'C 
59  „  58(eiglätte  10,62  „ 

42,62 

mag  einen  Unterfc^ieb  üon  21,38  Jl  beträgt,  mä^renb  bie  Soften  ber  ®ar* 
ftettung  fener  bafifc^en  331eigucferlöfung  ^öc^ft  unbebeutenb  finb.  3)iefe  S)iffereng 
oon  21  c//^  fommt  auf  eine  Ouantität  oon  '^öc^fteng  85  Sfn.  neutralen  d^rom* 
fauren  33Ieioj;t)bg,  bie  man  aug  obigen  Ouantitäten  gu  ermarten  t)at,  ift  atfo  fo 
gro§,  ba^  fie  alg  ein  guter  f^abrifationggeminn  gu  bctrac()ten  ift. 

33IetnitrQt,  Pb(N03).2. 

®ag  33Ieinitrat  mirb  in  neuerer  ß^it  in  ber  S^ronigelbfabritation  betior* 
gugt,  meit  eg  fid)  Ieid)t  nnb  mit  geringen  Soften  Ijerfteüen  lä^t  unb  feine  33er' 
änbernng  beg  f^arbentong  oernrfadit,  mie  ber  33feiguder.  ?[Ron  oerraenbet 
©afpeterfänre  non  nid)t  me^r  ofg  14  ^rog.  (ll'’33e),  bringt  fie  in  einem  Oer» 
bteiten  ®efö§  auf  70  big  80<’  unb  trägt  bie  erforberüc^e  iDienge  33(eiglätte,  bie 
nid)t  gemalten  gu  fein  braudd,  nad^  unb  nad^  ein,  big  aOeg  gelöft  ift. 

gblorblei,  PbCl^. 

®ag  neutrale  Sf)Iorbtei  fann  gnr  jDorftet(ung  beg  S^romgefbeg  ge» 
braud)t  merben,  unb  eg  fommt  nur  barauf  on,  bagfetbe  billig  gu  erhalten.  (Sg 
ift  entmeber  eiu  mei^eg  'j^ufoer  ober  bilbet,  menn  eg  aug  oerbünnteren  f^lüffig» 
feiten  friftaHifiert  ift,  deine  ffie^ige  iJriftatle.  3n  Sßaffer  löft  eg  fid)  fd)mer, 
bod)  fann  eg  and)  alg  ^uloer  bur^  neutraleg  djromfaureg  Äali  ober  d)rom» 
faureg  ^alinatron  in  S^romgelb  ocrmanbelt  merben,  bag  auf  biefe  3ßeife 
bidiger  l^ergufteHeu  ift  alg  bag  aug  331eiguder  gemonnene  S^^romgelb,  meil  im 
le^teren  f^alle  ftetg  bie  mitoerbraud)te  (Sffigfäure  bag  gur  33ilbung  beg  S^rom» 
gelbg  notmenbige  33leio):^b  oerteuert. 

SJtan  erhält  bag  Sf)lorblei  auf  oerfd^iebene  3Beife: 

a)  9Jtan  rü^rt  meid)eg  |)uloerifierteg  331eimei§  gu  feiner  9Jiild)  in  3öaffer 
auf  unb  fe^t  periobenraeife  fo  longe  ©algfäure  f)ingu,  alg  nod)  ein  3lufbraufen 
erfolgt,  öernieibet  febod)  einen  über  biefe  ©renge  ^inauggel)enben  meiteren 
Oon  ©algfäure,  um  ni^t  einen  gu  erl)eblid)en  llberfd)u§  Oon  ber  leljteren  in  ber 
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OJiifc^ung  ju  ermatten.  |)at  man  au«  Untior[ic^ttg!eit  bod)  ju  öiel  jugefeljt,  fo 
fugt  man,  um  ben  Überfdju^  ju  neutratifieren,  mieber  ftetne  Portionen  Stet* 
mei^  ^inj^u,  fotange  btefe  noc^  ein  ?luffrf)£iitmen  nerurfact)en,  bod)  immer  erft 
nad)  einiger  3^^^  unb  unter  beftänbigem  Umrü^ren  beS  ®emifd)e0.  ®ie  ent* 
fte^enbe  ?[Rifd)ung,  metc^e  nun  fein  nerteitteö  (S^torbtei  ift,  fann  bann  bireft 
nermenbet  merben. 

b)  5Qtan  löft  fd]mefetfaure8  Steio;cl)b  in  fonjentrierter  ©atjfäure  mann 
auf,  ma§  nur  in  Steifeffeln  gef^e^en  fann.  Seim  ©rfatten  friftatlifiert  ba? 
S^torbtei  in  9iabetn.  ®ie  f^lüffigfeit  enthält  0d)mefetfäure  unb  überfd]üffigc 
©aljfüure. 

c)  iDian  nerfeljt  eine  ber  nad)fte^enb  aufgefütjrten  bafifd)en  (S^torbtei' 
üerbinbungen  mit  ©atjfäure  in  geringem  Überfd)u^. 

tBajijdje  ©bloi^bleiöerbinbungen. 

a)  PbClg -i- Pb(OH)2.  'Da  biefe  Serbinbung,  obgteid)  unlöötid)  in 
SJaffer,  fid)  mit  jmeifad)*d)romfaurem  ^ati  jerfe^en  lä^t,  gteid)  mie  bafifd) 
effigfaureg  Steioj:l)b: 

[PbCl2  +  Pb(OH)2]  +  K2Cr2  07  =  2  PbCr04  +  2  KCl  H2O, 
fo  fann  man  bie  Sffigfäure  bc«  bafifd  effigfauren  Steio5t)bS  burd)  Ummanbtung 
be§  letzteren  mit  ^lod]fa(j  in  bafifd)e8  (5t)torbIei  jugute  mad)en,  mag  fid]  in 
bem  f^atle  fcf)r  lotjnt,  menn  man  in  ber  Sage  ift,  effigfaureö  flJotron  in  auf* 
getöftem  3«ftanbe,  mie  S.  bei  ber  ©djmeinfurter  ®rün*f^abrifation,  anjumenben. 
än  biefem  gatte  fällt  man  bie  Söfung  beg  auf  oben  angefiil)rte  SBeife  er* 
tialtenen  bafifd]  effigfauren  Sleio}:l]bg  mit  einer  gefättigten  Söfung  öon 
Äodifalj,  mobnrd]  unter  gteid]5eitiger  Sitbung  non  effigfaurem  SJatron  ein 
meiner  51iiebcrfd]tag  erzeugt  mirb,  metd]er  bie  t]ier  in  fRebe  fte^enbe  bafifd]e 
(5t)torbleinerbinbung  ift.  (Sin  fleiner  Überfd]u^  non  ^o^falj  fd]obet  t)ierbei 
menig,  meit  eg  fid]  bei  ber  ^nmenbung  beg  fo  erhaltenen  effigfauren  ftJatrong 
fjaffin  nertjält.  9J?an  trennt  bie  '^tuflöfung  beg  festeren  non  bem  'D^ieberfd]lage 
burd]  giltrieren,  ol]ne  augjumQfd]en,  bamit  man  nid]t  ju  nerbünnte  glliffigfeiten 
erhält.  Die  glüffigfeiten,  metche  nun  bag  effigfanre  ftlatron  enthalten,  merben 
gefammelt. 

©ollen  mit  biefem  bafifd]en  (Shlorblei  f^mefelgelbe 
merben,  fo  ift  mit  bem  jmeifad]*d)romfouren  ^ali  ein  ^quinalent  faureg  fd]mefel* 
faureg  Äali  ober  Sfatron  aufjulöfen.  Die  roten,  bafifd] en,  ^romfanren 
Sleiojqbnerbinbungcn  entftehen  bagegen  aug  bem  bafifd]en  (Shlorblei  mit  neu* 
tralem  d]ronifaurem  ^ali*9Jatron ; 

2  [PbCl2  +  Pb(OH)2]  +  (K2Cr04  +  NajCrOJ 
=  2(Pb0,PbCr0,)  +  2KGl  +  2NaCl  +  2H20, 
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unb  ©ctnenge  oon  neutralem  unb  rotem  ^romfaurem  SSlcioj-^b,  alfo  bie  orangen 
(S^romgclbe,  menn  man  ein  ©emenge  oon  aufgelöftem  rotem  rf)romfaurem  ÄoU 
nnb  non  neutralem  ^romjaurem  Äali=9^atron  anmenbet.  3;n  le^tere  mit  oiel 
äSaffcr  nerbünnte  glüfi'igletten  bringt  man  baö  noc^  feudite,  breiförmige,  bafifd)e 
(S^lorblei  in  geringem  Überfd)u§  ^inju,  fo  ba^  bie  glüffigfeit  entfärbt  mirb. 

b)  PbCla  +  3  Pb(OH)2.  (Sin  anbereö  bafifc^eS  Sl)lorblei  lä^t  fic^  fe^r 
billig  baburd)  l)erfteC(en,  ba§  man  fein  gemahlene  ©ilberglätte  in  einer  Stuf* 
löfung  oon  ^od]falj  aufrü^rt  nnb  einige  S^age  unter  öfterem  Umrüljren  fte^en 
lä^t.  ®ie  9Jiaffe  fd)millt  babei  fe^r  auf,  mirb  bid  unb  mei^  unb  mn^  ju* 
meilen  burd)  einen  meiteren  3ufa|  Oon  ^od)faljlöfung  oerblinnt  merben,  um  fie 
bearbeiten  ju  lönnen.  ®a8  SSleioj^b  entjiel)t  bem  ^odjfalj  S^lor,  bitbet  Sl)lor= 
blei,  baS  fid)  mit  einem  anberen  Seile  lßleioj'i)b  oereinigt,  meldjeö  nur  SBaffer 
babei  auf  nimmt,  mä^renb  anö  bem  Äodjfalj  9^atron  frei  loirb,  auf  beffen  ^In* 
menbung  man  l)ierbei  oerjidjtet,  loenn  man  ni^t  in  fel)r  großem  9J?a§ftabe 
arbeitet. 

4  PbO  +  2  NaCl  +  xHa  0  =  [PbCIg  +  3  Pb(OH)a] 

+  (x  —  4)HaO  +  2  Na  OH. 

Sßenn  ber  'Diieberfddag  mei^  gemorben  ift,  fo  iüäfd)t  man  i^n  in  Gaffer 
auö,  filtriert  i^n  ab  unb  oermaljrt  i^n  al8  Seig.  (Sr  mürbe  feiner;^eit  au^ 
nl8  ©urrogat  für  331eimei§  oorgef^lagen,  fann  jeboc^  ba^felbe  nid)t  erfeljen. 
Um  auf  bem  3Bege  ber  oorangegebenen  ßerfe^ung  mittels  S31eioj^b8  bie  S)ar^ 
fteHung  oon  9^atron  anö  ^odjfalj  p  ermöglid)en,  mag  nur  bann  gef^eljen  fann, 
menn  man  ben  babei  erhaltenen  S^hiorbleb'-Öleioj^bnieberfchlag  oon  obiger  3^* 
fammenfe^ung  gut  ju  Oermerten  imftanbe  ift,  l)at  man  bnr^  @rhigen  begfelben 
eine  bem  lOiineralgelb  ät)nlidhe  nnb  ähnlid)  jufammengef etjte  garbe 
barjufteUen  oerfutht,  gegen  melthe  aber  bie  (Shromgelbe,  felbft  bie  fehr  auf* 
gemifc^ten  ©orten,  mit  fold)em  (Srfolge  fonfurrieren,  ba^  jene  gelbe  Sarbe 
feinen  Eingang  in  ben  ^anbel  gefiinben  hat  unb  gegenmärtig  nirgenbg  mehr 
hergeftetlt  mirb,  mie  benn  and)  infolgebeffen  jngleid)  bie  Sarfteüung  oon  ^^fatron 
auf  bem  befd)riebenen  Söege  aufgegeben  merben  mu^te. 

•  S)iefeg  bafifdjc  (Shlorblei  läfet  fid)  jeboch  fehr  gut  ;^ur  S)arftellung  oon 
Shi'Ottigelb  oermenben.  9}iit  faurem  d)romfaurem  Äali  jerfe^t  eg  fi^  rafd)  in 
ibag  rote,  bafifdje,  chvomfaure  Sleioj^b,  menn  man  nid)t  einen  großen  Überfd)u§ 
an  bofjpelt  d)romfaurem  ^ali  anmenbet. 

[PbCla  +  3Pb(OH)2]  +  KaCraOy  =  2  (PbO,  PbCr04) 

-f  2KC1+  3H2O. 

IBerfeljt  man  eg  mit  einem  ^quioalent  einer  ©äure,  j.  33.  (Sffigfäure  ober 
©atf)eterfäure  ober  felbft  ©aljfäure,  fo  gibt  faureg  chromfaureg  ^ali  bamit  bag 
bunfel  jitronfarbene,  neutrale,  (hromfaure331eioft)b,  hoch  barf  bag  faure  d)romfaure 
■Äali  nicht  oormalten,  menn  ber  ^'Jieberfchlag  nicht  bie  leberartige  SJiobififation 
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beS  ^romfauren  Sletoj'^bö  iüerben  joK.  SBirb  tüeniger  ©öure  jugefe^jt  at§- 
ein  ^quioalent,  jo  entfielen  bie  me^r  ober  loemger  orangefarbenen  Si^romgetbe^ 
inetl  bann  beibe,  baö  bafifdje  nnb  neutrale  d]roinfaure  SSIeioj-qb,  entfielen. 

gügt  man  nämüd^  ein  ^tquioalent  ©atjfaure  l)inju,  fo  entfielt  baö  bafifd)e 
S^lorblei  a)  oben,  ©e^t  man  aber  eine  anbere  ©öure,  j.  33.  ein  3tquioalent 
(Sffigfänre  ju,  fo  entfielt  eine  mitd)ige  glüffigfeit,  wetclje  ein  ©emenge  bilbet 
oon  PbCla  +  Pb(OH)2  nnb  Pb  (Cg Hg  02)2  +  Pb(OH)2;  aifo  33Ieioi-l)b=(5I)tor* 
blei  a)  fnb^enbiert  in  aufgelöftem  bafifd^  effigfaurem  33leio3:t)b,  nnb  baö  33er^ 
galten  ift  unter  biefen  Umftänben  babfelbe  mie  bei  feber  Diefer  33teit)erbinbnngen 
für  fid),  wie  e8  fc^on  angeführt  ift. 

jDie  f^mefelgelben  ©orten  (5t)romgetb  taffen  fi^  mit  bem  (51)torbtei*' 
33teio3;t)b  b)  jraar  and)  t)erftellen,  bie  ßctfe^img  mu^  bann  aber  in  fet}r  Oiet 
Sffiaffer  erfolgen. 

5[Ran  toerwenbet  bann  jur  gätlung  1  3tquioatent  faureS  d)romfaure8  ^ali 
mit  2  3tquiüatenten  ©djraefetföure,  fo  ba^  bie  erfolgt  na^  ber 

©teiii^ung: 

[Pb  CI2  +  3  Pb  (0  H)2]  -f  K2  Cr2  O7  2  H2  S  O4 
2PbCr04  +  2PbS04  +  2KC1  -j-  5H2O. 

Übrigens  fei  t)ier  nod)  bemerft,  bafs  and)  bie  geglühten  bafifd)en  (2^t)torbteie, 
metd)er  2trt  fie  immer  fein  mögen,  bem  d)romfauren  ^ati  bie  (5t)romfäure  ent»^ 
gieren,  inbem  fie  fid)  nad)  nnb  nad)  in  bafifd)eS  d)romfaureS  33teiojt)b  oer* 
manbetn,  nnb  ba^  fogar  bie  33teigtätte  einer  gteid]en  Uimnanbtung  unterliegt. 
©d)öne  i^arbcn  taffen  fid)  febod)  auf  biefem  3Bege  nid)t  erjiften. 

B.  Slflgeiiictiicö  ütcr  btc^SÖÜbuug  ber  6t)romgclbe, 

‘Die  fd)önften  getben  ‘'Piineratfarben,  bie  man  fennt,  finb  bie  ©t}rom' 
getbe  ober  bie  d)romfauren  33ieio);i)be,  oon  met^en  eS  aber  fe^r  oer* 
fd)iebene  ^^üancen  gibt.  £)b)i)ot)t  eS  mit  9Jüdfid)t  auf  bie  t)ert)ättniS* 
mä§ig  einfad)e  d)emifd)e  3uf<^wiii^enfe^ung  ber  oortiegenben  färben 
mand)em  tt)eoretif^en  (S^emiter  erfd)einen  mag,  ba^  nid]tS  teid)ter 
fei,  atS  bie  (Stjromgetbe  t)er juftetten,  fo  tä^t  fid)  bod)  auf  ©rnnb 
ber  @rfat)rnng  oerfid)ern,  ba|  baS  ©egenteit  ber  g-att  ift,  menn  eS 
fid)  barum  ^anbett,  biejenigen  9iüancen  beS  ©^romgetbS  beftimmt 
ju  ert)ntten,  bie  man  fid)  münfd)t.  ©owcit  biefetben  niö^t  bur^  33tei' 
mifi^ungen  non  meinen  Körpern  abfid)ttid)  oeränbert  finb,  l)aben  alte  (5t)rom=^ 
getbe,  luenn  fie  ni^t  inS  9?öttid)e  ober  Dronge  ge^en,  nämtid)  einertei 
3ufammenfe^ung,  fie  finb  einfa^  d^romfanreS  33teio^'^b:  PbCrOi,  aber  bod) 
non  fet)r  oerfd)iebener  i^^em  nerf^iebenen  3tggregatjuftanbe 

jujuf^reiben  ift. 
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Um  bag  d)vomfaure  33leiojt)b  IjerjufteClen,  benit^U  man  etneSteilö  ftetö  ba8 
tote  d)romfaure  ^alt,  anberenteUd  aber  ein  Sietfalj,  and  meiern 
[eneiS  rote  d)romjaure  ^ati  baö  ©teio^-^b  al§  djromfanreö  SSteioj't^b  fäUen  fonn, 
menn  bte  Söjungen  beiber  jufammentreffen.  SSleifatj;  nennenbet  man 

nieiftenö  effigfanreS  33Ietojl)b,  331  ei j liefe r,  obmot}(  unter  Uinftünben 
and)  anbere  23Ieijatje  angemenbet  merben  fönnen.  3Birb  jaureS  d^romfaured 
^aü  iinb  33teijncfer  angemanbt,  fo  bitbet  fid)  nad^  ber  @teid)ung: 

K^CraO^  +  2Pb(C2H3  02)2  +H2O  =  2PbCr04  +  2KC2H3O2 
-|-  2  C2  H4  O2 

einedteitg  nieberfallenbeS  d)romfaure§  33(eioj-t)b  unb  anbercnteilö  löSUd^eS  jmei- 
fad)=  ober  janred  effigfaureS  Äaü,  mobiird)  bie  g^(üj[igfeit,  meli^e  ben  ^fZieber* 
jd)(ag  entl)ält,  [tetö  fauer  reagiert. 

2Benn  man  nun  eine  331eijudertöfnng  oI)ne  meitereS  mit  d)romfaurem  Äali 
augfädt,  fo  entftel)t  mol)!  neutrales  d)romfaureg  Sleioy^b  a!8  ^eü  jitronen* 
färb  euer  9^ieberfc^!ag,  aber  ber  le^tere  bel)ä!t  biefe  f^arbe  nur  noriiberge^enb. 
^r  mirb  fdjnetl  bunfler,  jie!)t  fid)  jnfammen,  mirb  me^r  friftaüinifd)  unb  menn 
and)  nod)  nid)t  fogleid),  bod)  enbüd)  beim  llTrocfnen  bunfel  unb  ft rol) farbig. 
iDie  ermähnte  Umänbernng  tritt  aber  no^  rafd)er  ein,  menn  baS  d)romfaure 
.^aü  ober  aber  Sl)romfäure  im  Überfd)u§  norl)anben  ift,  bie  ber  tmn 

etmaS  ®d)mefelfäure  ^u  bem  i)lieberfd)!age  frei  mad)t.  ®iefe  ©orte 
tS^romgelb  ift  bie  unbeliebtefte  nnb  gibt  mit  33!ou  meber  ein 
feuriges,  nod)  reineS  @rün,  obmo^I  fie  bei  bunfetn,  ®rünen 
cinmenbbar  ift,  bei  meld)en  bie  9^üance  nid)t  fo  ftarf  !)ert)or* 
tritt.  ®ie  f^arbe  biefeS  ®e!beS  läjft  fid)  auf  feine  ÜBeife  mel)r  in  ßit'-'Oüen* 
gelb  überfül)ren,  mie  man  fie  and)  bel)anbe!n  möge,  mo^!  aber  in  Drange  ober 
9^iot  burd)  (äntjiel)ung  oon  Sl)romfänre  mit  3!!fa!i. 

SBenn  man  bagegen  bei  ber  f^äClimg  einen  jiem!id)en  (nid)t  unter  5  i^roj.) 
Überfd)ujf  non  33!eijncfer  in  ber  Böfung  lö^t,  fo  finb  jmar  bie  (5rfd)einnngen 
beim  f^äden  biefetben,  aber  ber  9Ueberfd)!ag  bleibt  modiger  unb  !eid)t. 

23eroir!t  man  bie  f^^ädung  bei  ©egenmart  non  nie!  Söaffer,  ru!)rt  babei 
tüd)tig  unb  an!)a!tenb  um,  !ä^t  ben  9Ueberfd)!og  abfeljen,  maS  raf^t  erfo!gt, 
nnb  mäffert  it)n  rafc^  nad)einanber  mit  fe!)r  nie!  3Baffer  auS,  mit  me!(^em 
man  il)n  an^attenb  burd)gerü^rt  !)at,  fo  bteibt  er  modig,  mirb  immer  noUiminöfer 
unb  be^ä!t  eine  feurige  bnnfe!  jitronenge!be  f^arbe,  trodnet  jn 
fe^r  !eid)ten  ©tücfen  ouS  unb  gibt  feurig  grüne  f^arben,  obmo^! 
nic^t  nodftönbig  rein  grüne,  menn  man  il)n  mit  reinem  33!au  mifd)t.  ®urd) 
biefe  33e^nblung  ner^inbert  man  baS  ^riftadinifd)merben  ber  f^arbe.  Da^ 
fo!d)eS  unter  ben  lel^tangegebenen  33ebingiingen  bei;  Darftedung  nid)t  eintritt, 
ift  eine  f^^otge  ber  burd)  heftiges  Umrüt)ren  ber  f^!üffigfeit  erjietten  befd)!eunigten 

®  ent cl c,  5flrl’f>ifnl’vifatiou.  II.  3.  9lufl.  12 
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33ett)egung,  tnobitrd)  eine  §öd]ft  feine -Verteilung  beS  9^ieberfrf)lageg  in  feine 
tleinften  SEeile  in  SBaffer  berairft  wirb,  beffen  Slb^äfion  if)re  S$erbid)tiing 
^inbert.  ®enn  je  fräftiger  unb  an^altenber  man  bie  f^lüffig* 
feiten  umrül^rt  nnb  in  fe  mef)r  Sßaffer  man  arbeitet,  befto 
geller  bleiben  bie9?üancen  nnb  um  fo  leidjter  nnbnoluminöfer 
werben  bie  f^^arben. 

'3lut^  biefe  färben  3ief)en  fid)  nad}trägli(j^  in  ganj  furjer  Veit  jn  einem 
ferneren  9^ieberfd)lage  jufammen,  wenn  man  if)nen  eine  ganj  geringe 
Ouantität  c^romfaureg  ^ali  als  Söfung  jufeijt,  ober  wenn  nur  eine 
ganj  geringe  SRenge  einer  0cinre  binjufommt,  bie  Sbi'Ottifäure  frei  maebt. 
SRifd)t  man  ein  fold)e§  Sbromgelb  baber  mit  ^ariferblau,  bem  no^  0öure 
anbängt,  fo  erhält  man  jwar  anfangs  ein  fenrigeS  ®rUn,  aber  beim  Srodnen 
nimmt  baS  ©emifcb  eine  fable,  graugrüne  f^arbe  an,  weil  baS  Sbromgelb  in 
bie  ftrobgelbe  SJiobififation  übergebt. 

(5S  fann  baber  als  ^auptregel  gelten,  ftetS  mit  einem  Überf^u^  an  S31ei= 
falj  unb  ni^t  mit  fonjentrierten  Söfungen  jn  arbeiten,  ferner  bie  Temperatur 
ber  glüffigfeiten  mögli^ft  wenig  über  bie  Lufttemperatur  [teigen  ju  laffen  unb 
wäbrenb,  fowie  nad)  ber  f^äüung  fräftig  unb  anbaltenb  jn  rübren.  33emerfenS* 
wert  ift,  ba^  ein  ©bromgelb  non  ber  Vuf“nimenfe|ung  PbCr04,  weldjeS  im 
0inne  ber  ®leid}ung 

Na  CO 

2  PbCla  -f  KaCr.O^  4 - ^ ^  =  2  PbCr04  +  2  KCl 

,  2NaCl  ,  COo 

aus  105  Tin.  SSleiacetat  (5  ^roj.  Überfdju^),  38  Tin.  ^aliumbid)roniat  unb 
12  Tin.  calcinicrter  0oba  würbe,  bei  bem  bemnacb  bie  Silbung 

freier  ®äure  ganj  ober  3um  Teil  unterbrüdt  würbe,  weniger  DIeigung  3um 
Umfd)lagen  beS  f^arbentoneS  3eigt.  Tiefe  SJerbältniffe  fpielen  anbb  eine  wichtige 
fRotte  bei  ber  Tarfteüung  beS  fogenannten  amerifanifd}en  SbromgelbS  „für 
Sb^omsrün"  non  ber  f^ormel  PbCr04,  bei  weld)em  ebenfalls  baS  Umfd)lagen 
nid)t  beobachtet  wirb.  TiefeS  Sbromgelb  wirb  berart  bergeftetlt,  ba§  eine 
foebenbbei^e,  fon3entrierte  Löfung  non  20  Tin.  33ibbromat  mit  2  Tin.  SBeinfäure 
rebu3iert  wirb,  wobei  etwoS  d)romfaureS  Sh^'nüioybb  entftebt,  wonad)  man  bie 
^uSfällung  mittels  ^leiacetat  ober  331einitvat  nornimmt.  Tie  L^üance  biefeS 
®elb  ift  infolge  ber  ©egenwort  non  ©bromoppb  etwas  febmu^ig,  bod)  eignet 
fi^b  baSfelbe  gan3  befonberS  3um  9Kifd)en  mit  ^ariferblau  für  bie  ©bromgrüne. 

fReine  brü  3itronengelbe  ober  f^wefelgelbe  ©b’-'onrgelb e 
laffen  fidb  alfo  auf  bie  angegebene  SBeife  nidbt  barftetlen  unb  befteben  überhaupt 
nicht  aus  reinem  d)romfaurem  331eio^pb,  fonbern  fie  finb  wabrfebeinlid)  eine 
Toppelnerbinbung  auS  gleichen  ^qninalenten  fchwefelfauren  unb  diromfauren 
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33(eioj^bg.  ?lber  e8  ift  auc^  mögltcf),  ba§  baS  eingemengte  f(f)tt)efelfaure  33Iei* 
ojc^b  nur  baö  rfjromfaiiven  ^Sletojc^bS  ju  fri[tallinijd)ein 

S^romgelb  nod)  nie^r  ^inbert  al8  bie  oben  angeführten  Uinftönbe,  jumal  au^h 
bet  ber  Gattung  btefer  (^hromgelbe  gro^e  SBaff  er  mengen,  rafd)eö  ^tbraäffern 
unb  Uinrühren  eine  heilere  iKüance  entftehcn  laffen,  bie  and)  nur  bei  Überf^u^ 
beg  SSleijucferg  bleibenb  mirb,  bei  Überfd)u|  non  d)ronifaurem  ^ali  aber  gleich* 
fatl8  inö  0trohgelbe  übergeht,  unb  ebenfo  bei  (Sinmirfung  non  ©äuren  nadh* 
träglich,  wenn  le^tere  Shromfäure  frei  mad)en. 

®ie  S)oppelt)erbinbungen  üon  33leid)romat  mit  ißleifulfat  fönnen  burdh  bie 
f^ormeln  PbCrO^  -f  PbSOi  unb  PbCrO^  +  2PbS04  auggebrücft  merben; 
bie  erftere  befi^t  einen  jitronengelben,  bie  jmeite  einen  fdjmefelgelben  garbenton. 
2)ie  jmifd)en  biefen  beiben  liegenben  garbentöne  bürften  (Semif^e  biefer 
S)o))))elt)erbinbungen  fein. 

S[Ran  erhält  rein  gelbe  ober  f^mefelgelbe  Shromgelbe  nur  auf  bie  ^rt, 
bah  ©egcnmart  uon  fehr  oiel  äBaffer  ben  ^leijucfer  mit  einer  ?öfung 

non  djromfaurem  ^ali  fällt,  mel^e  mit  fo  niel  ©d)mefetfäure  nerfe^t  ift,  bah 
bie  eine  C>ätfte  beS  33lei5nder^!  bur^  ©djroefelfänre,  bie  anbere  burd)  bie  Sh^'ü^' 
fäure  gefällt  mirb,  alfo  PbCr04  -f  PbSO^  ju  gleichen  ‘tquioalenten  entftehen 
unb  nod)  ein  Überf^huh  non  Sleijucfer  bleibt,  ^ugleid)  muh  bie  f^äHung  unter 
ftarfem  Umrühren  ber  f^lüffigfeit  bemerlftetligt  nnb  ber  gebilbete  9^ieberfd)lag 
barouf  mit  niel  Söaffer,  mit  melchem  man  ihn  febeörnal  ftarf  aufrührt,  einige 
DJiale  gut  auSgemafd)en  merben.  ®iefe  merben  ebenfalls  burd) 

^u8roofd)en  leid)ter,  aber  nie  fo  noluminöö  mie  bie  norhergehenben.  ©ie  geben 
mit  ^ariferblau  bie  reinften,  burch  i)Jiifd)ung  ber  Shromgelbe  mit  33lau  über* 
hau))t  barfteübaren  @rüne,  unb  bie  bamit  erhielten  ©rüne  merben  baher  aud) 
©eibengrüne  genannt. 

SBenn  man  bie  9}tenge  ber  ©chmefelfäuve  bei  jener  f^äüung  nerminbert, 
fo  bah  ineniger  at§  bie  $älfte  beg  iöleioyl)bg  gefällt  mirb,  j.  23.  nur  0,45, 
0,40,  0,35,  0,30,  0,25,  0,20  beg  jn  fäüenben  jteileg  beg  23Ieijucfer§,  ber 
übrige  2^eil  beg  legieren  aber  burd)  bag  faure  d)romfaurc  Äali,  fo  laffen  fid) 
alle  9^üancen  h^’^'^^rbringen,  bie  jmifd)en  jDunlel3itron,  ohne  ä^f^Ö  oon 
©d)mefelfäure  erhalten,  unb  3mifd)en  ber  fd)mefetgetben  ©orte  liegen.  ®ie 
©efamtmenge  beg  fauren  d)romfauren  ^alig  unb  ber  ©^mefelfäure,  melche  jur 
^äHung  beg  23lei3uderg  notmenbig  finb,  müffen  bonn  jebegmal  beregnet  merben. 

9Jian  oermenbet  jur  Slugfäßung  beg  23lei3uderg  in  feinem  f^alle  mehr 
olg  36  V2/  hötf)fteüg  38  Seite  roteg  ^romfaureg  ^ati  auf  100  Seite  23tei3U(fer. 
2Benn  man  bie  ^ätfte  beg  leljteren  bur^  ©d)mefelfäure  mitfätlen  mill,  bie  man 
immer  ber  Söfung  beg  roten  djromfauren  ^atig  jufügt  unb  mohl  bamit  Der* 
mif(ht,  fo  oermenbet  man  jur  Fällung  18  V4  big  19  Seile  faureg  ^romfaureö 
^ali  unb  12  big  13  Seile  ©d)mefetfäure  oon  660  23aume.  gür  je  1  Seit  roteS 
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d^roitifaureö  ba§  man  jur  (grjeugung  non  mel)r  bnnfelgelben  (Sorten  jnr 
Fällung  me!^r  üermenbet,  bis  man  anf  36  V2  Steile  rf)romfanreS  Äalt  für 
100  Seile  Sieijncfer  gelangt,  mn^  man  jugleid)  bie  ©d)roefetfcinremenge  um 
2/3  Seile  tierringern,  eS  bleibt  bann  immer  ein  fleinerer  Seil  beS  23IeifaljeSr 
^ier  Steijuder,  im  Überfd)u§,  unb  jmar  befto  me^r,  je  meniger  djromfanreS 
Äali  bitrc^  ©djmefelfäure  erfe^t  mirb. 

(Sin  ber  ßufammenfe^nng  PbCr04  -j-PbSO^  entfprec^enbeS  S^^romgelb 
fann  nacf)  oerfi^iebenen  33orfd]riften  IjergefteHt  roerben,  mooon  folgenbe  angefütjrt 
merben  mögen.  Sei  gteid}er  ßüfanoüenfe^ung  befi^en  aber  biefe  'iProbufte 
üerfd)iebene  9?üance  unb  Sedfraft.  Sie  9Jfengenoer!^äItniffe  finb  folgenbe: 


400  Sie.  Sleijuder, 

73,75  „  ^aIinmbid)romat, 
©djmefelfäure ; 
Sleijuder, 
^aIinmbid}romat, 
frift.  Sonerbefnifat; 
Sleijnder, 
Äalinmbi(i^romat, 
calc.  9ZatriumfuIfat; 


1. 


49 

2.  400 

73,75 

166,5 

3.  400 

73,75 

71 


4. 


5. 


400  Sie.  SIcijuder, 

73.75  „  .^aIiumbid]romat , 

26.75  „  calc.  ©oba, 

166,5  „  frift.  Sonerbefnifat; 
400  „  Sleijuder, 

73,75,,  Äaliumbidjromat, 
26,5  „  calc.  ©oba, 

71  „  calc.  97atrinmfutfat. 


Siefe  (S^romgelbe  jcigen,  bei  gleicher  Konzentration  unb  SemfDeratur 
anSgefäÜt,  folgenbe  llnterfd)iebe :  1  befiljt  bie  ^edfte,  5  bie  bunf elfte  9?üance, 
jmifdien  benen  bie  übrigen  liegen.  1  bilbet  I)arte,  fpröbe  ©tüde  mit  glattem 
Srud),  (5igenfd)aften,  bie  tion  1  nad)  5  ^u  aümöljlid)  abneijmen  unb  fd)tie§tidi 
(bei  5)  in  eine  f^arbe  non  flodiger  Sefd)affen^eit  mit  filzigem  Srnd)  übergeben. 
Sie  nac^  1  z«  liegenben  (St)romgeIbe  eignen  fid)  me^r  für  ben  Srud  anf 
3eugen  nnb  papieren,  möl)renb  bie  nad^  5  zn  liegenben  fid)  für  bie  Ser* 
inenbnng  mit  Dien  (^nftrid)farben)  emf)fel)len. 

SBenn  man  bafifd)e  Sleifalze,  z-  S.  Sleiznder,  in  tnelc^em  nod) 
1  ^quinalent  Sleiojqb,  PbO,  gelöft  mürbe,  mit  neutralem  d)romfaurem 
Kali  fällt,  fo  entftel)t  feine  ber  obigen  gelben  f^ü^'ben,  fonbern  ein  roter,  fef)r 
feuriger  5Rieberfd)tog,  ber  in  ber  S'Ju^e  förniger  mirb.  @S  ift  bieS  bafifd) 
c^romfaureS  SIeiojl)b,  PbO,  PbCr04  bzm.  Pb(H0)2,  PbCr04,  unb 
bie  (Sleidjung  für  feine  Silbnng  ift: 

PbO,  Pb(C2H3  02)2  -hK2Cr04  =  PbO,  PbCr04  +  2  KC2H3  O2. 


2öenn  man  bagegen  bie  gleite  Söfung  beS  bafifd^  effigfauren  SleiojqbS 
mit  rotem  d^romfanrem  Kali  fällen  modte,  fo  mürbe  bod)  nur  baS 
bnnfel  zittonenfarbige,  neutrale  ^romfaure  Sleio^qb  entftet)en,  mie  folgenbe 
@Ieid)nng  zeigt: 

PbO,  Pb(C2H3  02)2  +  K2Cr2  07  =  2  Pb  Cr O4  +  2  K C2  H3  Og. 


‘H8B! 
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^^ringt  mon  auf  neutrale^  cJ)ronifaure8  33Ieioj;t)b,  fei  eg  trocfen  ober  na^ 
ober  eben  erft  gefällt,  irgenb  ein  äl^enbeg  ^Ifati,  2lmmoniaf,  ^ati,  9^atron,  ober 
auc^  ^Jalfmitd),  in  oiel  SBaffer  angerii^rt,  fo  oeränbert  fic^  bie  gelbe  f^arbe 
rafd)  in  eine  rote,  bie  immer  tiefer  mirb,  inbem  nact)  unb  nad)  aug  bem  neu» 
traten  d)romfauren  Sleiojt)b  bag  oor^er  ermäl)nte  bafifd)  djromfaure  331eioj'l)b 
baburi^  gebilbet  mirb,  ba^  bie  ^llfalien  jenem  neutralen  Sleifalje  1  ^Iqnioalent 
Stjromfäiire  unter  58ilbnng  oon  neutralem  c^romfanrem  ^ali  entjie^en: 

2  PbCrO^  -j-  2  KOH  =  PbO,  PbCr04  +  KaCrO*  -f  HaO. 

@g  entfielt  hierbei  immer  eine  gelbe  f^lüffigfeit,  nämlit^  eine  Sluflöfung 
beg  bei  bem  bef^riebenen  '^ßrojeffe  gebilbeten  d)romfauren  ^Ifalig,  bag  nun 
mieber  jur  f^äHung  oon  331eifa4en  35ermenbung  finben  fann. 

äßenn  bem  neutralen  d)romfauren  SSleio^qbe  bie  (S^romfäure  nur  teil» 
meife  entzogen  mirb,  fo  ba^  eg  ami^  nur  teilmeifc  in  bie  bafifdje  ^erbinbung 
übergebt,  fo  entftel)en  bie  fogenannten 

Drange  Sl)rom gelbe.  Die  finb  ©cmenge  ber  bafifd)en  unb  neutralen 
^öleioerbinbung  unb  nähern  fid)  um  fo  me^r  einer  ^od)roten  9^üance,  bie  ber 
bafifdjen  231eioerbinbung,  bem  (51)  romrot,  eigen  ift,  je  mel)r  oon  biefer 
bafifdjen  55erbinbung  bei  jener  33e^anblung  entfielen  fonnte,  je  mel)r  Ufali  alfo 
eingemirlt  ^atte.  SBollte  man  auf  le^tere  inbivefte  33ilbunggmeife  ber  orange» 
gelben  S^romgelbe  unb  and)  beg  (51)romrotg  bie  praltifd)e  Darfteüung  berfelben 
grunben,  fo  märe  bie  ßugntemadjung  ber  babei  immer  mieber  ent[tel)enben 
c^romfouren  51tfalien  eine  fel)r  unbequeme  Arbeit.  Denn  bie  legieren  finb  ju» 
näd)ft  nur  in  ?öfung,  nämlic^  alg  glüffigteiten  oon  unbeftimmter  33efc^affen^eit 
toortjanben,  bereu  Trennung  unb  ©ammlung  oon  ben  D^ieberf^lögen  mü^fam 
ift.  3m  übrigen  finb  fie  and)  jur  gädung  begl)alb  nid)t  geeignet,  meil  bie 
bamit  erjielbaren  ^32ieberfd)iäge  oon  ©eiben  ftetg  unglei^  augfaden.  SJian 
fn^t  bal)er  bie  orangefarbenen  9fiebeifd]läge  oon  oornl)erein  in  ben  gemünfd)ten, 
beftimmten  9lUancen  ing  9iote  birelt  unter  fold)en  Umftänben  l)eroor» 
jubringen,  ba^  in  ben  f^lüffigleiten,  ang  me(d)en  bie  9^ieberfd)läge  l)eroorgeben, 
meber  ^Sleifalje  nod)  d)romfanreg  ^Ifali  übrig  bleiben. 

Dieg  läßt  fid)  babur^  erreid)en,  ba^  ang  ben  glüffigf eiten,  melc^e  ben 
9?ieberfd)(ag  l)eroorbvingen  foden,  ftatt  neutralen  c^romfauren  331eio3ct)bg  ober 
flatt  bafifdjen  gleid)  ein  ©emenge  beiber  gefädt  mirb.  Sid  man  fid)  blo| 
beg  331eijuderg  bebienen,  fo  ift  eg  nötig,  nid)t  adein  bag  faure  ^vomfaure  Äali 
in  neutraleg  ©alj  ju  oermanbeln  —  benn  jeneg  mürbe  ang  ber  ^ßleijuder» 
löfung,  mie  oben  angeführt,  bod)  nur  bunfleg,  jitronenfarbigeg  (5§romgelb 
fällen  —  fonbern  eg  mu^  bem  gebilbeten  neutralen  c^romfanren  Äali  and)  nod) 
fo  oiel  5Illali  in  fauftifdjer  f^orm  jugefegt  merben,  ba^  ang  bem  331eijuder 
not^  ein  Deil  beg  331eioyt)bg  burd)  bag  Slllali  gefällt  mirb,  meld)eg 
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nt^t  an  S^romfäure  gebunben  tft.  jDerientge  %n{,  ber  bte  rote 
Fällung  t)erüorbrtngen  foll,  erforbert,  ba^  er  befiele  aug  1 ‘'ligutoalent  K2Cr04 
4-  2  KOH,  unb  berjentge  jEeil,  ber  bte  getbe  SSerbinbung  im  ®emtfd)e  geben 
foü,  erforbert,  ba^  er  K2Cr04  fei.  E)a§  ^ali  fann  in  bicfen  S3erbinbungen 
jnni  Seil  bnrd]  DZatron  ober  ^atf  erfe^t  fein;  baS  erftere  gefd]ie^t,  menn  man 
1  äquioalent  K2Cr2  07  jnfammen  mit  1  ^qnioaient  NaOH  =  ^atront)qbrat 
anflöft,  wobei  ein  ©emenge  oon  K2  Cr04 Na2Cr04  entftet)t,  weldje  beibe 
gleirf)en  2Bert  t)aben;  ba§  Ie(jtere  gefc^ie^t,  Wenn  man  ju  K2Cr04  -f-  Na2Cr04 
noc^  2  ^Üquioatente  .^atf^qbrat  ^injnfügt,  Welche  9J?ifd)ung  benfelben 
erfüüt  wie  K2Cr04  -["KOH,  nnb  jwar  atö 

K2  Cr  O4  -h  Na2  Cr  O4  -h  2  Ca  (0  H)^. 

Um  bie  neutrale  ißerbiubung,  d]romfanreS  ^aliuatron,  K2  Cr  O4  -f-Naa  Cr  0, 
^erjufteden,  !ann  man  and)  in  ber  wäfferigen  Söfung,  bie  1  5tquioalent  fanreö 
c^romfanre^  Äali  enthält,  1  ^qiiioalent  fo^lenfaureö  flJatron  foc^enb  auflöfen, 
wobei  fid)  ^o^lenfönre  entwidelt.  Äod)en  mn^  fo  lange  fortgefel^t  werben, 
bis  fid)  feine  ^o^lenfänreblofcn  me^r  entwideln: 

KaCrgO^  +Na2C03  =  K2Cr04  +  Na2Cr04  -f-  COg. 

E)iefer  ‘fJroje^  erfolgt  fe^r  langfam,  ba,  wie  e6  fdjeint,  anfänglid)  nebenbei 
bof)peltfo^Ienfanre8  ffiatron  erzeugt  wirb. 

SGBenn  man  fid)  baS  bafifd)e  effigfanre  331eiojcqb  l)erftent,  fo  fann  man 
bamit  bie  rote  SSerbinbung  auf  eine  weniger  foftfpielige  2Beife  barfteden,  wie 
fd)on  oben  erwöt)nt  ift  unb  wofür  bie  @leid)ung  0.181  angegeben  wnrbe.  ßnr 
®arftedung  ber  orangen  (El)romgelbe  löft  man  alSbann  in  ber  331eijuderlöfnng 
eine  um  fo  größere  'DJienge  931eiglätte,  je  röter  ba8  ®elbe  auöfoden  fod,  unb 
fddt  mit  ^romfaurem  ^alinatron,  woju  auf  fe  1  ^ilquinalent  angewenbeten 
331eijucfer6  au^  1  ^Iquioalent  K2Cr04  ober  NagCrOi,  ober  ouf  2  ^tquioalente 
angewanbten  331eijuder§  1  ^quwolent  K2Cr04  +  1  5fquiüalent  Na2Cr04 
gehören.  ®ie  f^^ßung  erfolgt  bann  mit  bemfenigen  'Slnteile  beö  331eijuder8, 
ber  nic^t  in  bie  bafif^e  S3erbinbung  übergegangen  ift,  naö^  ber  ©leid^ung: 

K2Cr04  ober  Na2Cr04  -f-  Pb  (Cg  H3  02)2  =  PbCr04 
=  (S^romgelb  bunfel  -f-  2KC2H3O2 

nnb  mit  bem  Steile,  ber  in  bafifd)  effigfaureö  ^leiojqb  übergegangen  ift,  nad) 
ber  ©leid)ung: 

K2Cr04  ober  NaCr04  -f- PbO,  Pb(C2H3  02)2  =  Pb  0,  PbCr04 
=  S 1)  r  0  m  r  0 1  -f-  2  K  C2  H3  O2 , 

wobur^  alfo  ba6  rötliche  f^arbengemifd)  bireft  erl)alten  wirb.  @8  wirb  l)ierbei 
nid)t  beabfid)tigt,  ba§  baö  füot  friftadinifö^  werben  fod,  wie  bei  ber  SDarfteduug 
beS  (E^ronirotö  erwäl)nt  werben  wirb;  man  rü^rt  alfo  bei  ber  f^ädung  fel)r 
gut  um,  gerabe  wie  bei  ber  SDarftedung  ber  ©Ijromgelbe,  ^at  übrigens  feinen 
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Utnfcf)tag  in  bte  leberfarbige  iJiüance  ju  befür^ten,  h)eid)e  in  bafifd)en  ^lüffig* 
feiten  nit^t  einjutreten  fc^eint.  üDiefe  S^ijromgelbe  fallen  um  fo  leister  unb 
luottiger  au§,  fe  niel)r  fie  üon  ber  neutralen  33erbinbung  entl)alten,  je  me^r  fie 
gerührt  unb  abgewäffert  luerben.  ®ie  l)oct)roten  ©orten,  bie  fic^  bem  (S^rom- 
rot  nähern,  finb  ba^er  fd)raerer,  aber  aud)  fie  U) erben  burd)  ftarfeS 
Umrü^ren  tud^rcub  unb  nad)  ber  gällung  leichter,  lueil  babur(^ 
i'^r  Äriftallinif^ioerben  mefentUc^  tierl)inbert  loirb. 

2ßenn  f^raefelfaureö  iöleio^'^b  (ugt.  104)  billig  ju  erf)alteu  ift, 
fo  tä^t  fic^  baSfelbe  mit  einfal^=c^romfaurem  i?alinatron  teilmeife  in  (S^romgelb 
jerfe^en,  nod)  leid)ter  in  bie  orongeforbenen  ©orten  unter  2lnmenbung  eines  (Se* 
mifd)eS  oon  neutralem  d)romfanrem  ©alj  unb  3l^fali  ober  ^tjnotron  jugleil^, 
worüber  unten  baS  9?ö^ere  wegen  bcS  einjuf^lagenben  S5erfal)renS. 

25on  (g.  D.  iöeber  finb  bie  ®eftel)ungSfoften  ber  (gljromgelbe  fe  nad) 
bem  angewanbten  '3luSgangSmaterial  bered)net  worben.  2öeber  nimmt  an, 
ba^  100  kg  33teiglätte  J'6 ,  100  kg  SOprojentigc  (gffigfäure  25  JC  unb 
100kg  OOprojentige  ©d)Wefelfänre  2Q<M  foften;  eS  [teilen  fi^  fomit  100  kg 
33teiojt)b  in  ber  jur  (St)romgelb§er[tellung  geeigneten  [^orin  fotgenberma^en: 


1. 

33leijuder  (100  kg  ju  56  Jt) 

....  96 

Jt 

2. 

Sleiacetat . 

....  80 

ff 

3. 

33leinitrat  (100  kg  jn  50  Jt) 

....  75 

ff 

4. 

S3Ieinitrat  (felbft  IjergefteHt) 

....  64 

„ 

5. 

SBofif^cS  ^Icetotberfa^ren  .  . 

....  51 

ff 

6. 

33afifd)eS  (g()lorbleiberfa^ren 

....  40 

ff 

7. 

33leiwei§berfa^ren  .... 

....  55 

„ 

C.  ©tJestclte  Slnwctfuiigcu  jur  ^arfteltung  ber  6l)romgetbe. 

1.  ©arftellung  ber  beH  jitronengelben  (£t)romgeIt)e. 

Slrbeitet  man  mit  ^leijuderlöfungen  ober  mit  ^öfungen  non  bafifi^  effig» 
faurem  33Ieioj^b,  fo  benn^t  man  bie  ©eite  8  u.  f.  befdjriebene  (Sinric^tung 
jur  ^erüorbringung  Oon  9^icberfd)lägen.  ilDian  löft  15  kg  SSleijnder  unb 
3V2kg  faureS  d)romfaureS  Äali,  febeS  für  fid),  unb  füKt  febe  Ööfung  in  eines 
ber  .^lörgefä^e,  mit  fo  oiel  Saffer  oerbünnt,  bo^  bie  Söfungen  nid)t  friftaüi* 
fieren.  3^  ber  Söfung  oon  rotem  ^romfaurem  ^ati  feljt  man  nod)  1,88  kg 
©c^wefelföure  ä  66®  ißaume.  jDie  obigen  @ewid)tSmengen  ber  jur  [^ädiing 
erforberli^en  ©ubftanjen  entfpred)en  etwa  ben  (Gefäßen  bon  fotd)er  ®rö§e,  wie 
biefelbe  ©eite  8  u.  f.  bei  33efd)reibung  ber  i|3räjipitiereinrtd)tung  angegeben  ift. 

iJiac^bem  bie  ^lüffigfeiten  ungefähr  2  bis  4  ©tnnben  geftanben  !^aben, 
um  etwaige  Unreinigf eiten  abjufeljen,  unb  bie  “iPräjipilierbottic^e  mit  fo  biel 
SSaffer  angefüUt  finb,  bo^  bie  ^injujnlaffenben  gtüffigfeiten  nol^  ißlatj  §oben. 
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man  bie  'Slbto^japfen  auß  beiii  ^2lbf(ärftänbd]cu  niiö  itnb  lä^t  nun  bie 
beiben  Söfnngcn  unter  fteteni  Uinrütjren  jnfannnenlanfen.  Umrüt)ren 

lütrb  nadj^cr  nod)  10  bt(g  15  SD?tiutten  fortgefe^t,  je  länger,  befto  beffcr,  unb 
jmar  ans  ben  früljer  niieber^ott  angegebenen  ©riinben. 

?ä|t  man  nun  ftet)en,  fo  jeljt  fid)  ber  9?ieberfd)(ag  in  3eit  bon  einer 
©tunbe  jo  ab,  ba^  man  bie  ^eHe  ^lüjjigfcit  oom  9?ieberfd)Iage,  metdjer  in  bem 
■ißräjipitierbottid)  eine  ©d)id)t  oon  nur  etma  18biS  20  cm  ipötje  bilbet,  abjie^cn 
fann.  3)aS  Ibjie^en  mu§  jo  balb  als  mögli^  unb  jo  btd)t  über  bem  j)iieber» 
jd]Ioge  als  tunlid)  erjolgen,  inbeni  man  bie  näd)flen  über  bem  legieren 

jiel)t.  hierauf  tä^t  man  öon  neuem  unter  bejtänbigem  Umrü()ren  Sßajjer  ju 
bem  9^ieberjd)(age  laujen,  ber  jid)  barin  bann  eben  jo  rajd)  mieber  abjeijt,  unb 
miebcrf)ojt  biejeS  2IuSmajd]en  unb  21bje(jentajjen  menigftenS  nod)  brei  9Jiate. 

jDaS  zitronengelbe  S^romgelb  beji(jt  bie  Sigenjdjajt,  batb  nad)  jeiner 
53itbung  jein  Soütmen  bebeutenb  311  oergrö^ern,  b. t).  anfzu quellen.  33et)iijö 
(Srjielnng  eines  guten,  b.  genügenb  loderen  ^robiil'teS  ift  eS  notraenbig,  bie  be= 
jd)riebenen  ^Irbeiten  jo  jd)nell  anSzujüf]ren,  bo^  baS  ^ujqueHen  ni^t  bereits  beim 
filtrieren  eintritt,  jonbern  erjt  nad)bem  ber  9^ieberjdilag  auf  bie  S3retter  ge- 
brad]t  mürbe.  3)iejelben  merben  mit  einer  Seifte  oerjel)en  unb  baS  Sl)romgelb 
in  bünner  ©d^idjt  boranj  auSgebreitet.  ©obalb  eS  bntterartige  Äonjiftenj 
angenommen  ^at,  mirb  eS  mittels  eines  SJ?ejjingbled)S  in  j3riSmatijd)e  ©tüde 
Zerjd]nitten,  bie  man  auf  jdjinale  ^onte  ftedt,  nnb  bann  juerft  im  ©Ratten, 
bann  an  ber  ©onne  getrodnet.  Seim  Sroduen  mittert  auS  ben  f arbfud)en 
baS  unüoKjtänbig  auSgemajd)ene  ^aliumd]romat  in  form  eines  fviftallinijd)en 
Überzugs  l)erauS  unb  mu^  bnr^  ^bjd)aben  entfernt  merben;  ba  bieje  Slrbeit 
gejunbt)eitSjd)äbli^  ift,  jo  müjjen  bie  ^Irbeiter  hierbei  burd)  fendjte  ©d]mämme 
t)or  bem  (äinatmen  beS  ©tanbeS  gejd)ü^t  merben.  “iDie  abgejd)abte  SSJJajje 
mirb  mit  2Bajjer  aujgerül)rt,  mobei  jid)  baS  (Sljromgelb  z«  Soben  jeljt,  mä^renb 
^aliumd)romat  in  Sbjung  gel)t. 

®aS  ermäl)nte  31nfqnellen  nui^  bei  ber  ^orftedung  ber  jd)mef  eigelben 
S^romgelbe  anfge^olten  merben,  maS  babitrd)  erreid]t  mirb,  ba^  nad)  möglid))! 
rajd)em  fällen  nnb  SluSmajd]cn  ber  j)?icberjd)lag  in  bid)te  '^re^jäde  gefüllt 
unb  ftarf  auSgepre^t  mirb,  mobei  bie  ©teigerung  beS  j£:rndeS  allmätjlid) 
gejd)el)en  mu§. 

©oll  baS  S^romgelb  biejenige  3Bare  merben,  mcldje  als  „d^romgelb 
^ellzitron,  d)emijd)  rein"  im  ^anbel  oorfouimt,  jo  mirb  cS  auf.  f ilter 
gebral^t,  l)ieranf  gepreßt  unb  in  lubijd)e  ober  längltd)e  ©tüde  zerjd)nitten,  ober 
aber  in  freiSrnnben  ©lüden  anSgepoben,  menn  eS  a merif anifdjeS  l)ei§en 
joH,  unb  bann  getrodnet.  ©öden  geringere  ©orten,  „eptrafein,  juperfein, 
fein^fein,  fein,  orbinär,  S^eugelb  l)ell,  Sai'ifei^gelb  l)er^ 

geftedt  merben,  jo  gibt  man  nad)  Selieben  beS  fabrifanten  ii^b  zmar 
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in  §orm  non  unb  ®d)tncrfpat,  bcibc  im  l)öd]ft  fein  gemahlenen  ßnftanbe. 
Sßill  man  aber  Farben  mit  bev  gleid)en  SSenenniing  fabrisieren,  bie  afö 
Slapetenfarben  gebrandjt  merben,  fo  mivb  ftatt  nnb  ®d)merfpat  ein 
non  BlaBc  fixe  gemad]t. 

SDaö  lßevl)ältnig  jmifdjen  eigentlid^er  garbe  beftimmt  feber 

gabvifant  nad)  eigenem  ©utbllnfen,  fo  ba^  bie  Onantität  ber  äufälje  in  meiten 
(Srenjen  naviievt.  fann  in  biefer  ^ejiel)ung  bemerlt  merben,  ba^^ieu* 
gelbe  unb  ^avifergelbe  non  fet)r  f^önem  ^nfe()en  oft  nur  10  bi§  15  ^roj. 
ber  eigentlichen  reinen  f^arbe  enthalten. 

SJJan  erhält  an  reiner  unnermifd)ter  f^arbe  bei  ben  angemenbeten  @e* 
mid)tönerhältniffen  höd)fte«^  121/2  ^etlc  Infttrodener  garbe,  oft  auch 
11,7  Xeile,  in  biefem  galle  alfo  Äilo,  als  baS  SD'iinimum. 

§at  man  ©elegenheit  nnb  iSinrtchtungen,  fid)  beS  bafifd)en  effig* 
fauren  löleiojrhbS  ju  bebicnen,  fo  nerinenbet  man  ftatt  15  ütle.  33le^uder 
nur  7,5  3:ic.,  löft  barin  4,4  ^Ile.  gemahlene  33leiglätte  auf  nnb  fällt  übrigens 
mit  berfelben  Söfnng  non  fonrem  d)romfaurem  Äali  unb  ©d)mefelfänre,  mo* 
burd)  man  baS  gleidje  9?efultat  unb  biefelbe  9Jienge  non  reinem  (Chromgelb 
biefer  ?lrt  erhält,  mie  im  norigen  ^-alle. 

^at  man  für  norteilhaft  gefnnben,  baS  bafifdje  (5hlorblei=^23lei* 
oyh^  a),  PbCla  +Pb(0H)2,  hci'jnftellen,  fo  rührt  man  biefeS  in  ber  SUienge, 
mie  es  fid)  ergibt,  inbem  man  baS  anS  7,5  kg  S3leijucfer  unb  4,4  kg  33leiglätte 
hergefteHte  bafifd)  effigfaure  33lcioj-i)b  mit  ^odifalj  fäfit,  in  bem  ^Baffer  beS 
'’f3räjipttierbottid)S  auf,  unb  lä^t  nun  biefelbe  Ounntität  aufgelöften  nnb  mit 
berfelben  Ouautität  ©djmefelfäure  nerfel^ten  fauren  d)romfauren  ^altS  unter 
Umrühven  hinjulaufen.  ®aS  9iefultat  ift  and)  hier  baS  gleid)e,  mir  müffen  bie 
9?egeln  beS  heftigen  UmrührenS  unb  beS  ^uSmafd)euS  ebenfo  beobad)tet  merben. 

(Sinfad)*Shlorblei  füllt  man  in  niel  Sßaffer  nerteilt,  morin  eS  fid) 
teilmeife  löft.  2luf  meldjem  Sßege  man  eS  aber  and)  erhalten  haben  mag,  fo 
mn|  man  bie  Ouantität  beSfelben  bem  @emid)te  nad)  beftimmen  fönuen,  bie 
man  in  ?lrbeit  hat  ober  nehmen  miH.  9J?an  fällt  bann  mit  einem  ©ernenge 
non  d)romfaurem  ^alinatron  unb  ©lauberfalj  jn  gletd)en  ^Üquiüalenten,  bod) 
fo,  ba^  ein  menig  (Jhlorblei  unjerfefjt  bleibt.  3luf  25  2:eile  einfod)  Shlorblei 
(beffen  SJienge  mon  auf  irgenb  eine  Seife  bered)net  hat,  je  nad)  ber  ju  feiner 
^erftellung  angemaubten  Slieuge  non  Sleimei^,  bafifchem  Shlorblei  ufm.)  oer» 
menbet  man  6 1/4  2;ie.  faureS  d)romfaureS  ^ali,  mit  bem  man  jugleid)  6  jTle. 
friftaHifierteS  lohlenfaureS  9latron  unb  14  Sie.  ©lauberfalj  aufgelöft  hat. 

S)aS  mit  ^od)falj  unb  33lei glätte  bargeftellte  bafifd)e  (Shlorblei  b), 
in  oiel  Saffer  jerrührt,  mirb  auf  25  ©emidjtSteile  burd)  bie  mäfferige  Böfnng 
oon  5,5  ®emid)tsteilen  rotem,  djromfaurem  Äali,  meld)er  man  nod)  5  ®emid)tS* 
teile  ©^mefelfäure  jugefeljt  hat,  gefällt  ober  jerfe^t.  §at  man  biefeS  bafif^e 
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S()(orbIei  nic^t  im  tvocfenen  ^uftanbe,  fo  beregnet  man  feine  SD^enge  entmeber 
anö  ber  angemenbeten  SRenge  53Ieigtätte,  bie  man  mit  ^od)faIj  betjanbelt  ^at, 
mobei  bann  je  23  Sleigtötte  25  beö  bafifd)en  (Sblorbteieö  gegeben  ^aben,  ober 
man  beftimmt  nom  Steige  ben  Saffergel}att  nnb  berechnet  banac^  bie  anjumen^ 
benbe  ?D^enge. 

®ie  9^ieberf(^tägen  geben  miß  nnb  bie  auö  ®ip6 

ober  @d)merfpat  im  feljr  feingematjlenen  3ufi<inbe  beftet)en,  jerrütjrt  man  erft 
für  fid)  in  einem  l)öljcrnen  ©efä^e  einer  bünnen  ?[Ritc^  auf.  äJian  legt 
jmei  33retter  über  ben  ‘i|3räjipitierftanb,  barauf  fteßt  man  ein  feines  §aar=  ober 
DJteffingfieb,  nnb  fd)öpft  nun  bie  SOJitd)  anf  baS  ®ieb  nnb  in  ben  0tanb,  in 
meldjem  injmifc^en  fleißig  umgerü^rt  mirb,  bamit  eine  gteid)förmige  S5erteilung 
erfolgt.  3)aS  ©ieb  mirb  angemenbet,  bamit  feine  ^fnmpen  ber  meinen  3ufd(5e 
in  ben  fyjieberfd)Iag  gefangen  fönnen,  meld)e  nac^f)er  fidpbar  fein  mürben,  ißor 
bem  ?!Jiifd)en  mu^  ferner  ber  9^ieberfd)fag  bid  genug  gemorben  fein,  bamit  bie 
ßufä^e  fid)  nid)t  megen  i^reS  üerfd)iebenen  fpejififd)cn  ®emid)te8  trennen,  nnb 
man  rüf)rt  fie  au(^  nod)  gel)örig  um,  ef)e  mau  fie  auf  bie  Ritter  bringt.  Sn 
ben  feisteren  erfolgt  bann  baS  Abläufen  beS  SßafferS  burd)  bie  l^einmanb  im 
attgemeinen  bei  aßen  (S^romgefben  ungemein  rafd),  ba^er  man  ju  ifjrem 
Siftrieren  gemö^nfid^  aud)  mit  einer  9?eil)e  oon  Süfn^idüc^ern  auf  Sfia^men 
auSfommt. 

2öenn  reineS,  nid)t  bur^  ©d)mu^  üerunreinigteS  fd)mefeffaurcS  Söfeioppb 
ju  ©ebote  fte^t,  nnb  baSfefbe  burep  5fuSmafd)en  unb  Sepanbefn  mit  etmaS 
©oba  oon  ber  anpöugenben  ©änre  befreit  ift,  fo  Iä§t  fid)  bamit  auf  fofgenbe 
2öeife  ein  peß  jitronenfarbigeS  (Sf)romgefb  perfteßen: 

Sßfan  oerteift  eine  Duantität  fd)mefelfaureS  Söfeioppb  in  meprere  ffeine 
©tänbe,  mef(^e  man  etma  ju  Va  bamit  anfüßt,  unb  bringt  in  jebe  berfefben 
ein  9^üprfd)eit,  3)?an  mad)t  fi(^  ferner  eine  Höfling  oon  ^romfaurem  Äafi= 
natron.  SBenn  man  etma  oier  fofepe  ©tänbe  mit  fd)mefeffaurem  33feioppb  be^ 
fd)icft  pat,  fo  fonn  man  fie  mit  Ä,  B,  C,  B  bejeid)nen.  9}ian  füßt  nun  A 
mit  ber  ^öfung  oon  d)romfaurem  ^aUnatron,  rüprt  gut  um,  beS  ©ageS 
meprere  SDfate,  unb  fä^t  nod)  1  ober  2  2^agen  abfefjen.  SDoS  fd)mefeffaure 
SBfeioppb  ift  bann  fd)on  gelb  unb  bie  ^iöffigfeit  ift  peßer  gemorben.  ®ie 
festere  mirb  abgejapft  unb  nod)  B  gebrad)t,  nad)  A  fommt  mieber  frif(^e 
Söfung  oon  epromfourem  Äalinotron.  Sn  biefer  !ißeife  fäprt  mau  mit  ber 
pintereinanber  erfofgeubeu  S8cfd)icfung  oon  A,  B  ufm.  fort,  fo  bo^  bie  Sauge  in 
febem  ®efä^c  mit  bem  borin  befinbtid)en  fd)mefcffauren  33feioppb  einige  Stage 
unter  öfterem  Umrüpren  in  SBerüprung  ftept,  bis  bie  in  A  gemefene  glüfl'igfeit 
nad)  bem  'iPafficren  ber  übrigen  (Sefä^e  enblid)  in  B  angefongt  ift.  SDie 
Oon  B  obtaufenbe  Sfuffigfeit  fann  mau  megflie^en  (affen;  fie  ift  gemöpnfid) 
nod)  fd)mad)  gefärbt,  entpäft  aber  nur  no^  fepr  menig  ^romfaureS  ©atj. 


S)uttfel  jitronenfarfcige  ßlromgelbe. 
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nimmt  mon  tion  Ä  ißroben  ber  entftanbenen  ‘^axhe 
^erauS,  unb  ift  fie  im  SBergtei^e  ju  anberen  befricbigenb,  fo  fommt  fie  jum 
‘2lu§mäffern  unb  filtrieren,  im  anberen  falle  fä^rt  man  mit  berf eiben  33e» 
^anblnng  meiter  fort,  bis  bie  färbe  befriebigenb  anSgefaHen  ift.  9)ian  entleert 
nnn  baS  @efä^  Ä,  befdjidt  baSfelbe  aufS  nene  mit  fdjmefelfanrem  SSleiojljb, 
unb  be'^anbelt  nun  B  mie  Ä,  C  mie  J5,  D  mie  C  unb  A  mie  D.  Ä  mirb 
fo  ber  le^te  ©taub  in  ber  9?ei§e,  oon  ber  man  bann  bie  auSgenn^te  fUiffig* 
feit  megflie^en  lä^t.  3fm  übrigen  mirb  auf  biefe  leict)t  oerftänblic^e  SBeife  mit 
bem  befdjriebenen  33erfal)ren  mie  öorljin  fortgefaljren.  ^e^tereS  l)at  nur  ben 
3me(f,  baS  fd)mefelfaure  331eio}-^b  fo  oft  unb  fo  lange  mit  ber  ^öfung  non 
neutralem  c^romfaurem  ^ali  in  23erü^rung  ju  bringen,  als  fid)  nod)  d)rom* 
faureS  SSleio^bb  bilbet,  unb  jugleid)  bie  Söfung  beS  erfteren  fo  oft  mit  frifc^en 
3)Jengen  öon  fc^mefelfaurem  231eioj:^b,  als  in  i^r  nod)  djromfanreS  511fali  nor* 
l)anben  ift.  ®emöt)nli(^  ge^t  bod)  non  le^terem  immer  ein  geringer  jleil  ner* 
loren,  unb  baS  fd)mefelfaure  331eio};i)b  mirb  and)  nid)t  nollftänbig  jerfe^t,  fo  ba§ 
baS  erjeugte  @elb  ungefäl)r  bie  öeftanbteile  beS  fdjmefelgelben  SbvomgelbS  be* 
lommt  unb  auc^  beffen  9^üance  annimmt,  aber  nie  fo  leid)t  unb  noluminöS  mirb. 

2.  ©arftellung  ber  bunfet  jitronenfarbigen  ßb^^onagelbe. 

3)ie  allgemeinen  Sebingungen,  unter  meldjen  biefe  färben  entfielen,  finb 
oben  angeführt. 

?lnS  331eijuder  ftellt  man  bie  bunfelfte  ©orte  l)er,  inbem  man  bie  f  äHung 
auf  biefelbe  Seife  mie  bie  ber  ^etl  jitronen»  ober  fdjmefelgelben  ©orten  unb  in 
benfelben  S3orrid)tungen  oornimmt.  SJlan  löft  einerfeitS  15  kg  '01eijuder  in 
Saffer  unb  bringt  bie  Söfung  in  baS  eine  ^lärftänbdjen  auf  bem  ‘’f3rä3if)itier* 
ftanb,  unter  Bufalj  non  fo  niel  Saffer,  etma  90  kg,  ba^  fie  beim  ©rtalten 
ni^t  friftallifiert.  SlnbererfeitS  löft  man  4,5  bis  4,75  kg  roteS  d)romfaureS 
.^ali  für  fid)  ebenfo  unb  bringt  eS  in  baS  anbere  Älärftänbd)en.  i)ia^bem  bie 
flüffigleiten  erlaltet  finb,  unb  fid)  habet  unter  51bfe^ung  etmaiger  medjanif^ 
beigemengter  Unreinigleiten  gelldrt  jaben,  öffnet  man  ju  gleicher  ^i^^t  bie 
3abfen  an  beiben  ^lärgefä^en  unb  lä^t  unter  beftänbigem  Umrüjren  in  ben 
"iPräjipitierftanb ,  ber  beinaje  mit  Saffer  not!  ift,  bie  flüffigleiten  jufammen* 
laufen,  fft  bieS  gefd)ejen,  fo  rüjrt  man  nod)  einige  3eit  «m,  morauf  man, 
mie  bet  ben  jeü  jitronengelben  ©orten,  mit  bem  Slbfeljen  unb  ^luSmafdjen 
meiter  öerfäjrt,  ebenfo  aud)  mit  ben  ßufäljen,  menn  fol^e  gegeben  merben 
foUcn.  SRan  öergeffe  jierbei  ni^t,  maS  megen  beS  UmrüjrenS  bei  ber 
fäüung  ber  Sjromgelbe  angeführt  ift.  3e  länger  man  umrüjrt,  befto  jeder 
faden  and)  jier  bie  Sjromgelbe  auS,  unb  jmar  nod)  jeder,  menn  man 
no^  meniger  d)romfaureS  ^ali  anmenbet,  alfo  noi^  mejr  SSleijuder  int  Über* 
fd)u^  lä^t. 
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(gg  folgen  nun  ^ier  bie  53erf)ältniffe  für  immer  gellere  jitronenfarbige 
©orten,  met^e  fi^  nat^  unb  na^  ben  f(i)mefelgel6en  nähern.  S)er  Sletjucfer 
unb  baö  ct)romfaure  ^aU  wirb  immer  jebeö  für  fid^  getöft  unb  geflärt,  bie  ©d)wefet* 
fäure  ober  immer  oorijer  bem  c^romfonren  ^oU  in  bem  Älörftonb  jugefügt. 


5ßert)ältniffe 

SBIeijiider 

9tote§  dbwim 
faure§  ßali 

©cbwefelfäure 
Von  66“  23aunte 

1 

15 

4,00 

0,45 

2 

15 

3,75 

0,66 

3 

15 

3,25 

1,11 

4 

15 

3,00 

1,40 

©tetg  bleibt  !^ierbei  nod)  ber  f^öüung  ein  fleiner  Überfd^n^  non  33Ieipcfer, 
weldf)er  ber  9iüonce  wegen  oufgeopfert  werben  mu|.  Jffiill  man  nod)  onbere 
ßwifdjenftufen,  j.  jwifd)en  1  unb  2  borfteden,  fo  nimmt  man  baö  SRittet 
aus  beiben,  welches  fi^  ergibt  bur(^  SIbbition  ber  Stengen  1  unb  2  unb 
^otbievung  ber  ©umme.  ®er  Überfd)u^  on  ©leijuder  broud)t  babei  um  fo 
weniger  ju  betragen,  fe  me^r  ©d)Wefetfäure  angewenbet  wirb. 

33ebient  man  fid)  beS  bafifd)  effigfauren  33teiojt)bS,  fo  oerwenbet 
man,  um  eine  Söfung  beSfelben  ju  erhalten,  bie  baS  gleiche  9tefidtat  gibt, 
7,5  kg  Sleijuder,  in  beffen  wäfferiger  Söfung  man  4,4  kg  Steigtötte  gelöft 
^at,  unb  fädt  bann  übrigens  mit  benfelben  Stengen  oon  rotem  c^romfourem 
^aü  adein,  ober  mit  ©djwefetfäure  öerfei^t,  wie  eben  ongegeben  ift,  unter  33e* 
obad)tung  übrigens  ganj  beSfetben  SSerfal^renS  beim  ^öden,  ^iiSwafdjen  ufw. 

^ud)  wenn  man  fid^  beS  bafifdjen  St)IorbIeieS  a)  PbClg  +(PbOH)2 
bebient,  wetd^eS  man  erft  felbft  auS  bem  bafifd)  effigfauren  33(eioj^b  burd) 
göden  mit  Äodjfalj  I)ergeftedt  ^at,  um  effigfaureS  9^atron  als  D'Jebenprobuft 
ju  gewinnen,  fo  oerfö^rt  man  auf  gteid)e  SBeife,  nur  mit  bem  Unterfdjiebe,  ba^ 
man  bicfeS  bofifdje  (gf)IorbIei  erft  mit  bemSBoffer  in  bem  ^räjipitierftonb  auf* 
rüfirt,  et)e  man  bie  ?öfung  beS  fauren  d)romfanren  ÄaüS  ober  bie  äquivalenten 
@emifd)e  mit  ©djwefetfäure  unter  llmrüjren  jinjutaufen  tä^t,  worauf  übrigens 
bie  weitere  SBejanbtung  in  adem  biefetbe  ift.  ßn  bem  )dieberfd)tage  von  7V2 
23teijudfer,  in  wetd)em  4,4  kg  33teigtätte  getöft  worben  finb,  vermittelft  Äodjfatj 
erjatten,  gejören  and)  biefetben  Quontitäten  von  faurem  d)romfanrem  ^olt 
ober  von  bemfetben  unb  ©cjwefetfäure,  unb  boS  S^efuttot  ift  bei  biefer  inbireften 
^ädung  baSfetbe,  atS  jätte  man  boS  bofifd)  effigfaure  33teioyt)b  bireft  mit  bem 
d)romfourem  ^ali  gefädt. 

2Benn  man  jur  SDarftedung  berfetben  ©orte  von  (gjromgetb  fidj  beS 
(ginf adjs(gt)torbteieS  PbCla  bebienen  wid,  fo  mu^  man,  um  eS  im 
richtigen  iBerjättniffe  mit  ©idjerjeit  jur  f^ädung  verwenben  ju  tonnen,  baS= 
fetbe  juvor  entweber  bireft  troden  wägen,  ober  beffen  5d?enge  in  bem  §ade 
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wemgftenö  annä^erunggweife  nad)  bem  ©e^alte  an  231et  beftimmen,  inenn  e§ 
crft  auö  einer  anberen  33erbtnbitng,  j.  33.  bnr^  33e^anblung  üon  33Iehüei§  mit 
©atjfäure  ^ergeftettt  mirb. 

Um  bie  bunte!  jitronenfarbige  ^ftüance  be8  (S^romgelbS  barjuftellen,  löft 
man  nun  auf  fe  12  Va  ®en)id)t§teile  (Stjtorblei  ober  12V2kg  ®efä^e  an= 
gefiit)rter  ®rö^e  öVikg  faureö  djromfaureS  ^aü  nnb  6  kg  friftattifierter  ©oba 
auf  (fie^e  ct)romfaure6  ÄaUnatron),  unb  bringt  bie  Söfung  in  ba8  ^tärungS* 
gefä^  über  ben  “ißräjipitierftanb,  in  meinem  man  baö  (St)Iorbtei  mit  bem  Sßaffer 
gut  aufrü^rt.  SBcnn  fid)  bie  Söfung  geftärt  unb  abgefüp  t)at,  lä^t  man  fie 
unter  ftetem  llmrü^ren  in  ben  ^väsipitierftanb  laufen,  unb  bemegt  nod)  einige 
3eit,  etma  V4  ©tunben,  morauf  man  abfeljen  lö^t  unb  bann  jur  3tu§mäfferung 
f^reitet. 

2öenn  bie  t)etteren  ©orten  jroif^en  ÜDunfeljitronen*  unb  ©djroefetgelb 
entfte^en  foHen,  nimmt  mau  baS  9JiitteI  au8  ben  33er^ältniffen  für  baS  fd)mefet^ 
gelbe  (S^romgelb;  für  eine  ©orte,  bie  Ijolb  auö  letzterem  unb  l)alb  au«  ber 
bnnfeln  ©orte  beftel)t  unb  eine  jmifc^euliegenbe  9?üance  er^lt,  nimmt  mau 
ba^er  auf  12 1/2  kg  S^lorblei: 

@aure§  dji-omfaureS  ^a\i  @obn  (Skuberfals 

a)  3,25  3,00  7,00 

b)  +  6,50 _ 6/)0 _ — 

9,75:2  9,00:2  7,00:2 

=  4,875  4,50  3,50 

b.  i).  alfo  4,875  kg  faure«  d)romfaure«  M,  4,50  kg  ©oba  unb  3,50  kg 
(Slauberfalj. 

SBeun  man  bie  Ouantitäten  a  2/ mal,  bie  Duantitäten  h  .enial  feljt,  bie 
«ntfpred)enben  “iprobutte  abbiert  unb  bann  jebe  ©umme  mit  y  ^  bioibiert,  fo 
l)at  man  alle  möglid)en3ßroportionen  für  bie  brei  jur  ^luflöfung  anjumenbcnben 
©ätje,  meld]e  ben  9?ieberfd)lag  ftet«  fo  bemirfen,  ba^  ber  9^üauce  megen  ein 
wenig  (S;i)lorblei  unjerfeljt  in  ber  glüffigfeit  bleibt. 

31u«  bem  bafifdjen  (51)lorblei  b)  PbCla  3  (PbOH)2  lä^t  fiel)  ba« 
buntle  jitronenfarbige  S^romgelb  nid)t  birelt  l)erfteaen-,  bie  gäüung  tanu 
aber  inbireft  bewirft  werben,  inbem  man  bem  bafifd)en  Sl)lorblei  juoor  fo  oiel 
©aljfäure  ober  (gffigfäure  in  bem  ^räjipitierftanb  jufeijt,  ba^  au«  jener 
33erbiubung  im  erften  l^aüe  ba«  bafifdje  S^lorblei  a)  2  [PbCla  -[-Pb(0H)2], 
im  leisten  gatte  ba«  bafifd)e  (S^lorblei  a)  unb  bafifd)  effigfaure«  331eiojt)b  = 
[Pb  CI2  +  Pb  (0H)2]  4-  Pb  (0H)2  ,  Pb  (C2  Hg  02)2  entftef)t.  Dn  beiben  gatten 
tarnt  man  bann  mit  faurem  d)romfaurem  Äali  füllen,  o^ne  e«  in  d)romfaure« 
.^alinatron  ju  oerwanbeln,  wie  oben  bei  einer  feben  biefer  33erbinbungen  für 
fid)  angegeben  ift.  S«  ift  alfo  nur  nötig,  bie  ®ewid)t«mengen  ber  anjuwenbenben 
(äffigfauve  unb  ©oljfüure  ju  beftimmen,  ferner  ba«  bafifd)e  S^lorblei  entweber 
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2)unfel  äitronenfarbige  6I)rom0elbc. 


tvoden  ju  trägen,  ober,  fatlg  e§  in  anbercr  gorm  benu^t  tnerben  foll,  ba^ 
®ett3icf)t  beSfelben  auf  bie  troctene  SJerbinbung  ju  beredjuen. 

12  Va  bafifd)e§  (5i)(orbIei  b)  erforberu  bann  einen  Bufofe  öon  (Sffig* 
fäure  ober  (Sffig  in  ber  ©tärfe,  ba§  barin  3,1kg  @ffigfäurei)^brat  enthalten 
finb.  §ätte  man  j.  33.  einen  reinen  @f[ig  jur  SDiSpofition,  ber  5  'ißroj.  @f[ig* 
fäure^tjbrat  entölt,  fo  mürbe  man  baüon  nötig  haben 


100  X  3,1 
5 


=  62  kg, 


unb  e§  ift  ju  bemerfen,  ba^  hier  ein  Übcrfd)u^  oon  (äffigfdure  nicht  fi^abet,. 
raeit  baS  faitre  chromfaure  Äali  and)  baS  einfach*effigfaure  ©alj  jerfei^t,  menn 
[ich  etmaö  baoon  gebilbet  hat. 

^Dagegen  ift  ein  B^fafe  bon  ©al^fäure  im  Überföhu^  ju  oermeiben  unb 
au^  fol^e  nid)t  anjumenben,  bie  ©chmefelföure  enthält.  3)ie  gemöhnlid)e 
fäufliche  ©aljfäure  jeigt  21  big  22°  oom  33aumef^en  3träometer,  unb  hält 
bann  etma  36  ^^roj.  HCl  ober  mafferfreie  ©al3fäure.  12V2kg  beg  bafifchen 
(^hlorbleieg,  oon  bem  bie  9^ebe  hier  ift,  erforberu  einen  B^fatJ  bon  2  kg  HCl 
ober  mafferfreier  ©al^fäure,  mel^e  aifo  in 


100  X  2 
36,4 


5,49  kg 


ber  22gräbigen  ©aljfäure  enthalten  finb.  ©inige  Kilogramm  (Sffig  fann  man 
nod)  jufügen,  bamit  fein  bafifdjereg  ©alj  entfteht,  ba  ein  Überfd]u^  oon  biefer 
©äure,  ber  nadh  ber  ffädung  bleibt,  feinen  (Sinflu§  hat. 

®ie  gällung  gefd)ieht  unter  benfelben  Umftänben  unb  auf  biefelbe  3frC 
mie  bei  ben  übrigen  für  Shromgefbe  bireft  angemenbeten  SSfeioerbinbungen  mit 
einer  Söfung  Don  7  kg  rotem  ^romfaurem  ^ali,  mobei  nod)  etmog  ^BfeU 
oerbinbung  un^erfejjt  bleibt.  3BiII  man  mit  biefem  bafif^en  (Shforbfei  and)  bie 
jmifdjen  ©d)mefelgefb  unb  jDunfeIjitron  liegenben  (Shromgefbnüancen  herfteHen,  fo 
fann  man  in  ber  SBeife  oerfahren,  ba^  man  nad)  oben  gegebener  33orfchrift 
einen  ©a^  beg  fchmefefgefben  Sh^'omgefbg  macht,  bann  einen  ©a^  beg  bunfel 
zitronengelben,  nach  ^i^rr  ber  beiben  oben  angegebenen  33orfd)riften,  unb  ba^ 
man  bann  bie  auggemafthenen  9f?ieberfd)Iäge  no(^  na^  in  einem  ©tanbe  in 
foldhen  33erhättniffen  mifd)t,  big  bie  gemünfd)ten  S^üancen  erreicht  finb.  Dber 
man  menbet  bie  arithmetifthen  ^Kittel  ber  9}?aterialien  an,  melthe  jur  ©arfteHung, 
ber  beiben  D^üancen  genommen  merben  müffen,  j.  33.: 

9lotc§  ä)xom:  ©chmefcl;  Gjfiglaure 

faureS  Jfali  iäurc  Don  5  ^roj.. 

a)  für  bie  fd)mefelgelbe  9?üance  ...  3,75  2,50  — 

b)  für  bie  bunfel  zitronenfarbige  ifiüance  7,00  —  62 


10,75 


2,50 


62 


2)unfel  jitronenfarbige  ß^^romgelbe. 
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62 

9)ian  toemenbet  alfo  —  =  31  ©ffigjäure  ä  5  auf  12  Ya^g  bev 

Ji 

SSteiöerbinbung  PbClg  +  3  Pb(OH)2,  ferner  jur  gäHung  — ^  =  5,37  kg 

Jt 

2  50 

rotes  d^romfaureS  Äali,  beffen  Ööfung  =  1,25  kg  ©c^ioefetfäure  tm 
•^tärgefä§  jugefügt  inerben. 

Jffienn  man  anf  gleiche  2Betfe  baS  arit^metifc^e  SD^ittel  auS  2  a  +  b  be» 
rechnet  nnb  aninenbet,  fo  erf)ält  man  eine  me^r  ^ette  9^üance,  unb  umgefe^rt 
eine  bunflere,  tnenn  man  baS  SJiittet  anS  2h  -\-a  anraenbet  ufln. 

Sei  ber  Serinenbung  non  S leinitrat  als  31nSgangSmaterial  mn^  inoI)l 
berürffic^tigt  merben,  ba§  bie  babei  freimerbenbe  ©alpeterfäure  non  bebeutenbem 
@influ^  auf  bie  f^arbe  unb  Sefdjaffen^eit  ber  ^robufte  ift.  ©alpeterfüure 
befigt  nor  aKem  bie  D^eigung,  baS  ^lufquetlen  ber  S^romgelbe  au^erorbentlid) 
in  begünftigen;  befonberS  baS  ®elb  non  ber  ßufammenfe^ung  PbCrO*  -1-  PbS04 
inirb  in  eine  noluminöfe,  faft  fd)inommige  SJiaffe  nerinanbelt.  Son  nielen 
loerben  ^robufte  biefer  21rt  infolge  il)rer  Seic^tigleit  fe^r  gefd)äl^t.  ®ie  beften 
9?efultate  bejiiglid)  ber  ^InfqueHung  inerben  erljalten,  inenn  bie  über  bem  ge- 
fällten  (J^romgelb  fte^enbe  fyiüffigfeit  einen  0alpetcrfäurege§olt  non  1,5  ‘'|Jro,v 
befiljt.  Qt  meniger  freie  ©alpeterfäure  nad)  ber  f^äUung  jngegen  ift,  befto 
geringer  ift  bie  Oueüung.  Sei  ben  auf  ©.181  angegebenen  Sorfd)riften 
jeigt  eS  fic^  ba^er,  ba^  burd)  ®rfa^  non  Sleiacetat  bitrd)  äqninalente  SJienge 
non  Sleinitrot  bie  Sorfdjrift  1  eine  feljr  noluminöfe,  bie  Sorfc^rift  5  bagegen 
eine  fel)r  biente  f^^arbe  ergibt. 

@in  fel)r  norteil^afteS  ^luSgangSmaterial  ift  baS  Sitriolbleier j 
(3lnglefit,  PbS04).  ®aSfelbe  inirb  gemahlen  unb  in  ©alpeterfäure  unter 
Srlnärmen  gelöft,  inobei  fi^  Sleinitrat  bilbet.  31uf  100  Sde.  Sleierj  ner* 
inenbet  man  90  bis  100  2;ie.  ©alpeterfäure  non  39« Be  nnb  100  bis  200  Sie. 
Sßoffer.  5llS  i)?ebenprobulte  erljält  mon  ©d^inefel  unb  ©alpeter,  anS  100  Sin. 
SOprojentigen  SleierjeS  etina  10 Sie.  beS  erfteren  unb  30  Sie.  beS  letzteren. 

21nd)  baS  Sleiinei^  (bafifc^  fol)lenfaureS  Sleioipb)  lä^t  fic^  in  einfadjer 
Seife  in  S^tomgelb  nminanbeln,  jebod)  nur  auf  inbireltem  Sege,  ba  fonft 
'ißrobufte  non  nur  geringem  Sert  entfteljen.  3)lon  füljrt  jn  bem 
Seil  beS  Sleilnei^eS  in  Sleinitrat  ober  Sleiacetat  über;  bie  burd^  baS  faure 
gätlnngSmittel  in  f^rei^eit  gefegte  ©äure  löft  bann  neue  SJiengen  non  Sleimei^ 
auf.  '211s  0^egel  ift  ju  beachten,  ba^  minbeftenS  fo  niel  ©alpeterfäure  ju  bem 
aufgefd^lämmten  Sleimei^  ^injugefügt  merbe,  ba^  alles  211tali  beS  ®l)romatS 
gefättigt  mirb;  entfpred^enb  ber  ®leid)ung 

KjCraO;  +  2  HNOg  =  2  CrOg  +  2  KNOg  +  HgO 
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Orangefarbige  ßfiromgelbe. 


!f)at  man  70  ^roj.  nom  ®emirf)t  beö  angemanbten  33tc^romateg  ©alf)etetfäurc 
non  40°  Be  nötig.  53ovfct)riften  mögen  folgenbe  gelten : 

1.  100  Sie.  S3Iehuei^; 


12 

„  ©olpeterföure  non 

13 

„  33id)romat; 

10 

„  Sonerbefulfat. 

100  sie.  93Ieimei^; 

44 

„  ©atpeterfciure  non 

24 

„  93id)romat; 

20 

„  Sonerbefulfat. 

S)a§  ®elb  ift  bei  meitem  feuriger,  ober  and)  teurer  atö  1.  Sie  Sed* 
traft  ift  bei  beiben  faft  bie  gleidfe. 

3.  Sarftellung  ber  orangeforbigen  Sbromgelbe. 

(SS  ift  fel)r  unüorteil^oft,  fid)  Ijierbei  beS  33IeijuderS  ^u  bebienen,  ba  in 
biefem  Sode  fet)r  nie!  (Sffigfäure  berloren  ge^t.  2Bid  man  aber  Sleijuder 
anmenbcn,  unb  fod  bie  Södung  auf  einmal  gefdfe^en,  fo  mu^  bie  Söfung  beS 
foureu  dfromfouren  ^alig  nid]t  nur  jubor  in  neutrateß  d)romfaureS  ^olinatron 
nermanbelt  fein,  foiibern  fie  mu^  no^  freiet  3IIfaU,  unb  jmar  um  fo  mel)r 
boüon  eutl}alten,  fe  me^r  ing  9iote  ber  9lieberfd)Iag  geljen  fod.  5Irbeitet  mon 
mit  ^^lougen,  Äali*  ober  9?atrouIaugen,  bie  man  felbft  bereitet,  fo  Ijot  man  ju 
berüdfid)tigen,  ba^  i^r  @el)alt  on  trodenem  9llfali  nid)t  immer  ber  gleidfe  ift, 
fonbern  nerfd)ieben  fein  fonn.  man  ber  Söfung  öou  faurem  d)romfaurem 
^ali  eine  gemiffe  ?tRenge  folc^er  ^^lauge  ju,  fo  lö^t  fiö^  nid)t  immer  beredfnen, 
ob  bie  Söfung  nun  ben  33Icijuder  nodftäubig  fädt,  unb  ob  ber  ^Meberfdflag  bie 
red)te  Sorbe  erhält.  2Birb  er  ju  buufel  unb  ift  d)romfaure§  ^ali  im  Überfdfu^ 
nor^ouben,  fo  mu^  nod)  ^Sleijuderlöfung  jugefügt  n3erben,  um  ben  Überf^u^ 
gu  föden.  Sft  ber  9Jieberfd)Iag  anbererfeitS  ju  Ijedgelb,  fo  mu§  man  noc^ 
lauge  IjinjufUgen;  aber  bie  Sidffigteit  nimmt  bonn  baburd),  ba^  bem  S3Ieioj‘^b 
ein  Seit  ber  SI)romfäure  ent;^ogen  mirb,  mieber  eine  gelbe  Sotbe  an  unb  gibt 
nun  mit  SSIeijuder  einen  meiteren  9lieberfd)Iag.  Surd)  abmedffetnben  ßufaij 
non  ^tjlauge  ju  ben  9lieberfd)Iägen,  bis  bie  Sorbe  rötlid)  genug  ift,  unb  bann 
mieber  non  Sleijuderlöfung,  bis  baS  gebilbete  dfromfaure  Slltali  gefödt  ift, 
erf)ält  mon  enbtid)  bie  geiuUnfdjte  9?Uance.  Sie  überftel)enbe  Sldffigteit  fod 
meber  gelb  fein,  nod)  auc^  bebeutenbcn  Überf^u§  an  SSteijuder  ent()atten. 

^at  man  ^^natron*  ober  ‘'lljfatilaugen  ftetS  non  beftimmter  ©törfe  (nad) 
33aumefd)en  älröometergrabeu),  fo  fann  man  fic^  bie  für  baS  angemenbete 
Suantum  fauren  d)romfourcn  ^aliS  bei  ber  norgebad)ten  Södung  nötig  ge* 
mefenen  ^Otengen  ber  Wljlauge  nad)  50ta^en  ober  ©emic^ten  notieren,  ebenfalls 
bie  jur  Södung  nötig  gemefene  QJtenge  33Ieijuder,  um  biefe  beftimmten  ?[Rengen* 


Orangefarbige  gt)romgelbe. 
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t)erf)äftniffe  bet  ffDöteren  Fällungen  öon  öorn^erein  anjutwenben.  @oK  nmt 
eine  ^ättung  au§gefüf)rt  njerben,  fo  bringt  mon  bie  iOöfung  be§  fauren  c^roin^ 
fouren  ^aliS  fogleid)  nat^  ber  Klärung  in  ben  ^räjipitierftanb ,  fügt  bann  bie 
3fuftöfitng  beg  S3Ieijuder8  fomie  bie  Solange  fjinju,  nnb  erf)ält  ^ierbuvdi 
fogteid)  bie  ertoünfdjte  garbe,  bie  nad)  einigen  ©tunben  fid)  nid^t  tueiter 
tierbunfelt. 

^at  man  ©etegen^eit,  fefteS  Sl^natron  ju  oermenben,  fo  ift  bie  ?lrbeit 
eine  öiel  bequemere  nnb  fii^erere,  befonberS  ba  ber  9iatronge^aIt  immer  am 
gegeben  nnb  befannt  ift,  ber  gemö^nlid^  62  big  TO'ißroj.  an  5y?atron  betrögt, 
Söenn  man  nun  1  SEf.  faureS  ^romfaureg  ^ati  mit  0,618  S^In.  reinem 
^fJatrong,  nad)  bem  ^rojentgef)aIte  beg  anjumenbenben  fänflid)en  Stljnatrong 
bercd)net,  in  SBaffer  anflöft,  fo  gibt  bieg  mit  bem  Sleijuder  nnb  jmar  mit 
genau  5  Jln.  ben  roten  9^icberfd)Iag.  Um  aifo  30  kg  33Ieijuder  ju  fällen,, 
brandet  man  eine  Söfung  üon  6  Sin.  roten  d)romfauren  Äalig  nnb  fo  oici 
natron,  ba^  barin  3,708  kg  reinen  9iatrong  enthalten  finb;  ton  föuflid^eur 

70f)ro3entigem  'jlljnatron  finb  baf)er  — ^ - - - =  5,297  kg  erforberlid). 


©oH  ober  jugteic^  bunfel  jitronengelbeg  St)romgelb  mit  gefäüt  merben,  fo  müffeu 
für  bagfelbe  auf  je  1  SI.  faureg  d^romfaureg  ^ali  angemenbet  merben  0,207  Sie, 
^'iatron,  nnb  um  30  kg  SSIeijud'er  bamit  311  foKen,  finb  nötig  12  kg  faureg 
^romfaureg  Äali,  mit  meld)em  jugleid^  fo  öiel  5ltjnatron  gelöft  morben  ift,  ba§: 
cg  12  x  0,207  =  2,484,  ober  runb  2,5  kg  reineg  9^atron  entf)ält;  Oon 

2,5  X  100 


70pro3entigem  tlljnatron  müßten  alfo 


70 


=  3,57  kg  angemenbet 


merben.  Sie  bei  ben  Oorermö^ntcn  beiben  gödungen  anjumcnbenben  ©emidbtg=^ 
oer^öltniffc  ber  ©ubftanjen  betragen  alfo: 

a)  30  kg  SBIeijuder.  6  kg  roteg  d)romfaureg  Äali.  3,7  kg  9?atron^ 


b)  30  „ 


12 


3,57 


Sa  nun  ade  orangegelben  ©orten  nur  ©emenge  ber  ^robufte  beiber 
gödungen  finb,  nnb  um  fo  me^r  oon  bem  aug  a  refultiercnben  9^ieberfd)Iage 
entljalten,  je  röter  fie  finb,  fo  fann  man  fid)  leidet  ein  ©ortiment  aug  a  nnb  b 
mad)en,  nnb  menn  eine  S'Jüancc  3mifd)cn  jmei  anberen  liegt,  bered^nen,  mie  fie 
^ergeftedt  merben  mu§. 

©od  bag  ©emifd^  aug  a  nnb  b  befielen,  fo  abbiert  man  bie  Sdiaterialien, 

60 

bie  ju  a  unb,b  geijören,  nnb  bioibiert  mit  2.  ©0  §at  man  bann  —  =  30  kg 

18  7  27 

Sleijuder  mit  —  =  9  kg  rotem  d)romfaurem  ^ali  ju  föden,  mit  bem 

=  3,635  kg  9^atron  alg  ^(jnatron  gelöft  finb. 

©entele,  gaibenfabrifation.  II.  3. 9lufl. 


13 
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Cvangefarbtge  ßliromgelbe. 


Söer^ättntg  gibt  eine  öiel  rötere,  ^  ^  eine  nie!  gelbere 


2  a  4-  b  90  24 

©orte.  — - —  erforbert  -^  =  30  kg  33leijncfer,  -^  =  8  kg  roteg  djront* 

•  rt,  o  o  o 

faureg  ^di  unb  —  3,66  kg  ^^Jdron,  ^  ^  ^  -  erforbert  bagegen  ^ 

O  O  ö 

='  30  kg  Sleijucter,  =  10  kg  roleg  c^ronifaureg  ^ali  unb 

O  O 

=  3,61  kg  S^otron  nflo, 

ÜDie  ^äünng  biefer  9fJieberfcl)läge  fann  in  weniger  Saffer  erfolgen  nnb 
ba^er  in  obigen  '’l^rnjipitierftänben  bie  hoppelte  ü)?enge  SSleijncfer  angewenbet 
werben;  aber  ftarfeg  Umrü^ren  unb  gnteg  ^bwäffern  niad]t  bie  '!)?ieberfd)täge 
ebeufaüg  leidjt.  Bnfäl^e  non  @ipg  unb  ©d]werfpat  werben  btefen  9?ieber= 
fdjlcigeu  in  bcrfelben  2ßeife  gegeben,  wie  ben  anberen  früher  angeführten 
(Sl)vonigelbforten. 

33on  ber  ®arftellung  ber  ^tl^augen  wnrbe  an  anberer  ©teile  (©.  155) 
bag  ^fJöhere  auggeführt. 

53iel  oorteilhaftcr  ift  bag  SBerfaljren,  biefe  S^hromgelbe  aug  beiu  bafif(^ 
effigfau  ren  33leioji)be,  PbO,  Pb (0211302)2,  ober  einem  ©einenge  baoou 
mit  33leijuder  her^ufteUen,  unb  jur  ^-öHnng  bicfeg  in  ^öfung  gebrachten  ©e* 
mengeg  djromfaureg  Äalinatron  anjuwcnben.  ®enn  PbO,  Pb  (Cg  11302)2  gibt 
mit  K2Cr04  ben  roten  ^'iieberfdilag,  unb  ^leijuder  ben  bnnfel  jitronenfarbigen, 
fo  ba^  man  bie  9Zitance  ganj  in  ber  ©ewalt  hd.  ©benfo  gibt  aber  ein  ©e= 
menge  toon  neutralem  chromfaurem  ^alinatron  unb  faurem  djromfaurem  Äali 
mit  jener  bafifd)  effigfauren  ^-ßleioypblöfung  eine  9)iifd)ung  beg  roten  unb  gelben 
'’J?icberfd)lageg,  weil  erftereg  (Sl)romfalj  PbO,  PbCr04,  le^tereg  aber  PbCr04 
fällt,  ogl.  ©.  180  unb  182.  3)a^  ber  (entere  äBeg  toorteilhafter  ift,  würbe 

fd)on  oben  angebeutet,  aud)  ©.172  bereitg  bie  jDarfteüung  ber  bafifchen  33(eb 
falje  erläutert. 

SBorauggefeljt,  man  l)abe  biefeg  bafifd)e  SSleifalj  bargefteHt,  alfo  in  ber 
ü?öfung  üou  15  kg  Sleijucfer  nod)  8,8  kg  gemahlene  Sleiglätte  burd)  ^od)en 
im  fupfernen  ^effel  ober  mit  einftrömenbem  SBafferbompf  aufgelöft,  fo  fommt 
eg  nun  barauf  an,  wcld)e  f^cube  man  erjeugen  will,  hellrot  würbe  bie 
f^arbe  angfatlen,  wenn  man  mit  neutralem  djromfaurem  ^alinatron  fäHte, 
unb  baju  wären  für  bie  angewenbeten  1 5  Sie.  23leijucfer  unb  8,8  Sie.  33tei* 
glätte  nötig  6  Sie.  faureg  chromfanreg  ^ali,  in  welchem  man  in  ber  ©iebhihe 
5,75  Sic.  friftaDifierte  ©oba  aufgelöft  hd,  um  d)romfaureg  ^Jiatronfoli  ju 
bilben.  Sunfel  jitronenfarbig  würbe  bagegen  ber  9?ieberfd)lag  angfatlen, 
wenn  man  auf  obige  15  Sie.  Sleijucfer  unb  8,8  Sie.  ©lätte  12  Sie.  roteg 
<hromfaureg  Äali  in  Söfung  für  fich  anwcnbete. 
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5[Ran  ^at  nun  luicber  uüe  ®aten,  um  bie  9?liancen  ju  beftimmen  ober 
ba0  ©emenge  auS  bctben  ^^Jüancen  ()er3ufteUen.  SfJan  tiermcnbet  ba^er  bet 
gteid)bteibcnber  $?öfung  oon  15  kg  S3(eijudev  unb  8,8  kg  ©Uberglcitte  jur 
gäüung : 

SRote§  cbronu'  .triftaüifierte 

faureS  ßnii  ©oba 

a)  für  bie  rote  9^üaiice  ...  6  kg  5,75  kg 

b)  für  bie  gelbe  ^'Jüancc  .  .  1 2  kg  — 

©in  ©emenge  beiber  9iieberfd)Iäge  entfielt  atfo,  meun  man  anmenbet 
18  5  75 

—  =  9  kg  rote§  (i^romfaureö  Äali  unb  =  2,88  kg  friftallifierte  @oba, 

Ji  2i 

unb  man  fann  bie  SRenge  be8  einen  ober  anberen  9?ieberfd)Iageg  oermel)ren, 
menn  man  a  ober  b  mehrere  9}iale  nimmt,  moburd)  bie  eine  ober  anbere 
^Jiüance  übermiegenb  rairb.  jDie  33ered^nung  erfolgt  mie  in  oor^ergegangenen 
5öered)nungen  biefer  ^rt. 

äBenn  man  ba8  bafifd)  effigfaure  iBIeioj^b  erft  mit  Äod^fatj  föüt,  mithin 
junäc^ft  ba8  bafifd^e  ©^(orblei  a)  barfteüt,  fo  mirb  biefer  mei^e  in  SBaffer  in 
bem  'f3räjipitierftanb  verteilte  3^ieberfd)tag  mit  benfelben  Söfungen  oon  dirom» 
fanrem  ^aU  unb  ©oba  beljanbelt,  unb  gibt  bann  bie  entfpre^enben  färben, 
“öei  ber  gättung  ift  t)ier  nur  fieißiged  Umrütjren  unb  öfteres  ^luSmafc^en  ju 
beobadjten. 

X!aS  bafifdje  ©t)Iorb(ei,  PbCl^  +  3  Pb(OH)2,  gibt  burc^  ßufantmen* 
bringen  mit  fanrem  d)romfanrem  ^?ati,  febod)  niö^t  im  Überfc^u^,  nur  bie  rote 
f^arbe.  Um  bamit  jugleic^  bie  gelbe  l^arbe  ^eroorjubringen,  ift  eS  erforbevlid), 
eine  ©äurc  jujufe^en,  am  jioedmägigften  ©ffigfäure  ober  ©aljfäure.  ©e^t 
man  1  ^qnioalent  ©ffigfäure^i)brat  ^in^u,  fo  entfielt  burd)  bereit  ©inmirfnug 
auf  baS  bafifd)e  ©l)torbIei: 

PbCl2+Pb(HO)2  +  PbO,  Pb  (Ca  Hg  02)2, 
unb  biefeS  ©emif^  gibt  mit  faurem  c^romfaurem  Äati  2  Ka  Cra  O7 ; 

PbCr04  +  2  KCl  -H  2  KC2H3O2, 
oifo  baS  jitrouengelbe  ©^romgelb. 

©eljt  man  auf  1  ^quioalent  beS  bafifd)en  ^Ieio3ct)b»©^torbIeieS  h)  1  5iqui* 
oalent  ©aljfäure  HCl  l)inju,  fo  entfielt  auS  fenent:  2  [Pb CI2  +  Pb (0 H)2], 
alfo  biefelbe  53erbinbung,  mel^e  erljaiten  mirb,  menn  man  baS  bafifi^  effigfaure 
33leiofqb  mit  ^od)falj  faßt,  ©ie  ift  alSbann  auf  biefelbe  2Beife  ju  be^anbeln, 
unb  bieS  ift  aud)  ber  mo^lfeilfte  SBeg,  bie  in  Stiebe  fte^enben  ©^romgelbe 
barjufteßen. 

SBenn  man  38  2le.  beS  eben  ermähnten  bafifd)en  ©^lorbleieS  b)  mit 
5,6  3;ln.  mafferfreier  ©aljföure  öerfefjt,  bie  in  15,4  fXln.  22gräbiger  ©aljfäure 
enthalten  finb,  fo  fäßen  24  2;ie.  gelöfteS  roteS  djromfaureS  ^ali  bie  gelbe  S3er' 

.  ‘  1.3* 
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btnbung,  toäI)renb  bagegen  o^ne  '’on  0aIjfäuve  12Sne.  beS  roten  djroni* 
[aurcn  ^ati«  bte  rote  53erbinbung  fällen.  9Kan  ^at  atfo  wieber  bte  Daten, 
um  beliebige  ©emenge  non  il?ieberfd)lägen  beiber  ?lrt  ju  erzeugen,  mobei  bann 
nur  bie  Quantitäten  ber  anjumenbenben  ©aljfäure  unb  be8  d)romfauren  ^ali§ 
n3ed)feln. 

^uö  ben  Quantitäten  für  38  kg  beö  bafifd^en  (S^lorbleieg  an  nötigem 

rotem  cbrom?  ©al^fäure 
jaurem  ^alt  waffetfrei 

a)  für  bie  rote  garbe  ....  12  — 

b)  für  bie  gelbe  garbe  ...  24  5,6 

laffen  fid)  nun  arit^metifd)e  ajiittel  x>m  xa-\-y'b  nehmen  unb  barauS  bie 
nötigen  Quantitäten  toon  faurem  c^romfaurem  ^ali  unb  0aljfäure  für  bie  ab* 
toeidjenben,  fpejieüen  f^äHe  beredjnen. 

Da«  bafif^c  S^lorblei  mirb  be^ufg  ber  gäüung  mit  Sßaffer  in  ben  ^rä* 
ji^itierftanb  eingerü^rt,  bie  0aljfäure  nad)gegeben  unb  bann  bie  Söfung  be& 
roten  d)romfauren  Äoliö  au«  bem  Älärftanb  ^injugelaffen,  ber  ^ieberfd)lag 
übrigen«  mie  bei  anberen  S^romgelben  gut  umgerü^rt  unb  mit  SBaffer  au«* 
gemafc^en,  fonft  meiter  filtriert  unb  gef3re§t,  mie  bei  ben  gellen  fdjmefelgelben 
©orten  unb  anberen  (S^romgelben  angefüljrt  ift. 

5Bon  bem  eigentlichen  ©hromrot  rairb  befonber«  bie  9?ebe  fein. 

Die  bunfel  jitronenfarbigen  reinem  ßuftanbe  finbPbCrO^ 

unb  enthalten  nadh  SJia^gabe  biefer  f^ormel  in  100 Din.; 

68,2  SSleioj^b, 

31.8  Shromfäure. 

Die  fd)mefelgelben  entfpredjen  im  reinen  ^nftanbe  ber  f^ormel 

PbCr04  +  PbS04  unb  enthalten  bemgemä^  in  100  Din.: 

70.9  Sleioj^b, 

16.5  ©hromfäure, 

12.6  ©d]tt)efelfäure. 

Die  jtr)ifd)entiegenben  ^^iüancen  finb  ©emenge  beiber,  in  fehr  oerfdjiebenen, 
abfi^tli^  bargefteüten  35erhältniffen. 

Die  roten  reinen  ©h^'omgel^e  bagegen  finb  PbO,  PbCr04  unb  enthalten 
nad)  9)ia^gabe  biefer  Formel  in  100 Din.; 

81,1  SBleioj^b, 

18.9  Shi^omfäure. 

?llle  orangeroten  ©h^omgelbe  finb  ©emenge  ber  bunlel  zitronengelben  mit  biefen, 
ebenfall«  in  oerfchiebencn  Proportionen. 

3ebe  ber  Shromgelbforten  au^er  ben  eigentlichen  ©h'-'om^oten,  beren 
Puloer  feboch  aud)  um  fo  gelber  mirb,  al«  man  e«  feiner  zerrieben  hat,  unb 
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feie  t^rc  ©djön^ett  burc^  SBermifd^en  einbü^en  würbe,  fommt  im  ^anbel  mit 
weiten  ßufätjen  gemengt  öor,  non  benen  bie  S^romgetbe  eine  ungtaublit^e 
SRenge  nertragen,  o^ne  ba^  biefe  S3eimifd)ungen  burc^  baS  5lnfef)en  bemertlic^ 
über  abfdjä^bar  finb.  9)ian  benu^t  bie  fd)on  genannten  bon  OipS  unb 

©^werfpat  aU  biHigfte  SRatevialien,  benn  teurere  wei^e  geben  fein 

beffereö  ^Rejuttat.  ®ie  mit  ben  genannten  SJiateriaUen  tiermifdjten  (S^romgelbe 
werben  bann  aber  auc^  unter  anberen,  befonberen  unb  üerjd^iebenen  iJiamen, 
33.  iReugetb,  'ißarif ergelb  ujw.,  billiger  tievtauft,  bie  nur 

10  ^roj.  c^romfaureS  33Ieiof^b  entl)alten,  geben  mit  33Iau  bo^  nod)  fel)r 
fräftige  grüne  färben,  ©ie  werben  bur^  ben  ®ip8  leid)ter  al8  burd)  ©d)wer* 
fpat,  [inb  aber  bann  in  Öl  fdjwieriger  anjuwenben. 

33ei  biefer  ^arbe  ift  eg  mel)r  alg  bei  ieber  anberen  notwenbig,  fic^  non 
i^rer  ®üte  ober  bem  eigentlid)eu  ©e^alte  an  reinem  S^romgelb  ju  unter* 
rid)teu,  ba  bagfelbe  an  unb  für  fid]  jiemlid)  teuer  unb  ber  ®el)alt  nac^  bem 
3tu^ereu  ber  f^arbe  fd)Wer  ju  beurteilen  ift.  3J{an  fann  nun  bie  ‘ißrüfung  auf 
zweierlei  Seife  oorne^men,  einmal  wie  beim  331eiwei§,  inbem  man  bie  3)ed* 
traft  unterfudjt;  ober  auf  d)emifd)em  Sege,  mitteig  beffen  man  ben  (5t)vom* 
fäuregel)alt  beftimmt  unb  baburc^  ein  genauereg  9?efultat  erl)ält.  3Iber  bag 
letztere  33erfa§ren  ift  für  ben  ®efd)äftgmann  meifteng  ju  jeitvaubenb  unb  um* 
ftäublid),  um  tro^  feiner  größeren  Seftimmtl)eit  unb  ^uüerlöffigteit  auf  l)äufige 
31nwenbung  in  ber  ^ra^ig  red)nen  ju  bürfen.  werbe  febod)  beibe  ^rüfungg* 
metl)obeu  befc^reiben. 

4.  Unterfucibung  ber  ßbromgelbe  bur^b  Sßergleict)  ber  ©edtroft. 

iUian  fann  jwar  auf  gleich  gro^e  abge^obelte  33rettc^en  ein  gleidi  gro^eg 
Ouantum  ber  ^arbe  aufftrei^en,  aüeiu  bieg  gibt  bei  ber  guten  ©edfraft  ber* 
felben  uo^  fein  fidjereg  9iefultat.  Senn  man  aber  jur  Unterfud)ung  ber  l)etl 
unb  bunfel  jitronenfarbenen  ©orten,  weldje  nod)  ein  reineg  @rün  geben,  bag 
nid)t  ing  Olioenfarbene  ober  33ronjegrüne  jie^t,  fid)  üon  einer  reinen  ©orte 
iJ^ormalgemif^e  mad)t,  mit  10,  20,  30,  40,  60,  80  'jßroj.  ©d)werfpat  jer* 
rieben,  unb  fie  im  Vorrat  l)äft,  fo  fann  mau  fic  unb  bie  '’lJrobe  gegen  ein  gleid) 
gro^eg  Duantum  331au  ju  (Srün  probieren,  unb  aug  biefer  ^robe  läßt  fic^ 
feer  ®ef)alt  jiemlid)  genau  ermitteln,  and)  ift  babei  oon  wenig  (äinflu^,  oon 
welcher  31rt  ber  3ufa^  iw  ®elb  ift.  ©efe^t,  man  ^ätte  ein  l)elleg  S^romgelb 
ju  unterfudjen,  bag  a(g  reineg  Sfjroingelb  oerfauft  worben  ift,  alfo  nur  fooiel 
fc^wefelfaureg  331eiopt)b  enthalten  barf,  alg  jur  Srjeugung  ber  f^orbe  nötig  ift, 
fo  nimmt  man  baoon  etwa  1  g  unb  reibt  fie  mit  0,3  g  'pariferblau  ab,  oon 
weld)em  man  fid)  ju  biefem  33e^ufe  ftetg  eine  ©orte  oorrätig  l)ält.  jDann 
mad)t  man  eg  ^ur  ©egenprobe  ebenfo  mit  wirflid)  reinem  S^romgelb  unb  mit 
feen  ©orten,  bie  10  big  20  'ißroj.  ©c^werfpat  entl)alten.  9Jlan  oergleid)t  nun. 
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ob  bie  0^üance  @rün  beö  ®ettiUd]eS,  ioeId)e8  baS  ju  beftimmenbe  Sbrontgelb 
enthält,  mit  bem  ®rün  oon  einer  ber  ©egenpvoben  übereinftimmt.  §iele  bie 
^J?üancc  beg  erftermät)nten  ®emifd]eö  gelblidjer  auö,  fo  mürbe  bo6  (Sbromgetb 
noc^  beffer  fein,  at§  bagfenige  ber  bainit  oerglidjenen  ©egenprobe;  fiele  fie  btän- 
Iid)er  au8,  fo  mürbe  baß  ßf)romgeIb  fd)led)ler  fein,  benn  e§  entl)iette  meniger 
©elb.  SKan  mürbe  int  leiteten  f^atle  nod)  Quantitäten  non  je  0,1  g  be^ 
fraglichen  ßhromgelbeö  müffen,  um  biefetbe  gelbgrüne  ^fJüance  ju 

erhalten  roie  bie  ©egenprobe.  Sßäre  nod)  einmal  fooiel  baoon  nötig  gcmefen,  fo 
mürbe  man  baraug  fd)tie^en  müffen,  ba§  e8  nur  bie  §älfte  fooiel  ©elb  enthielte; 
bie§  ift  leid)t  ein juf eben  nnb  ju  beredjnen. 

f^ür  eine  buntlere  9^üance  h^t  man  ebenfo  3U  toerfahren,  inbem  man  mit 
einer  ähnlid)en  reinen  Sorte  nnb  ben  ©emifd)en  baoon  oergleicht. 

Sei  ben  orangefarbenen  Sorten  fann  man  bie  9)iifd)ung  mit  Stau  nid)t 
mit  bemfelben  Sorteile  gebraud)en.  ^ier  ücrgteid)t  man  bie  ^Inftridje  einer 
Qriginalptobe  nnb  ihrer  9J{ifd)ungen  mit  Sd)merfpat  mit  ber  ju  prüfenben 
Sorte  bireft  blo^  nad)  ber  Qed’fraft. 

5.  6hemifcl)e  5ßriifung  ber  ©hromgelbe. 

2)iefe  fann  für  ©ef^äft^lente  nid)t  an8  einer  oollftänbigen  31nalpfe  be* 
ftehen,  ju  bereu  ^In^führung  fclbft  ein  Shemifer  geübt  fein  mu|.  9Jfan  fann 
fid)  oielmehr  barauf  befd)rQnfen,  enimeber  bie  9Jienge  ber  in  ber  ^ßobe  oor» 
hanbenen,  an  Sleiojpb  gebunbenen  ßhromfäure,  ober  biejenige  ber  S“ 

befiimmen,  um  barauö  im  erften  f^aüe  bireft,  im  le^teren  inbireft  ben  ©ehalt 
ber  f^arbe  an  reinem  Shrontgelb  bnrd)  einfadje  9ted)nnng  ju  finben. 

SBill  man  nad)  ber  erftangefül)rten  Unterfudhungömethobe  bie  Shromfäure 
nnb  bamit  alfo  jugleich  bie  in  ber  garbe  oorhanbene  älJenge  beö  neutralen 
chromfanren  Sleio^pbS  bireft  befiimmen,  fo  übergiefet  man  j.  S.  5  g  beg  ju 
unterfud)enben  Shromgelbg  mit  bem  jmei»  big  breifad)en  ©emid)te  oerbünnter 
Sd)roefelfäure,  feljt  etmag  iffieingeift  hinju  nnb  bigeriert  in  gelinber  Sßärine,  big 
bie  gelbe  garbe  beg  ©h^oniflelbg  fid)  in  reineg  Seiß  oermanbelt  nnb  bie 
glüffigfeit  eine  grüne  gärbung  angenommen  hßt.  9)ian  filtriert  fie  nun  auf 
einem  gilter  nad)  einiger  Serbünnung  non  bem  meinen  Ütüdftanbe  rein  ab, 
raöfd)t  ben  leljteren  gut  aug  nnb  nereinigt  bag  hierbei  ablaufenbe  S}afd)maffer 
mit  bem  erften  giltrate.  Qie  fo  gemonnene  glüffigfeit  enthält  nun  bie  fämt=' 
li^e  Sht-'ciittSflbS  in  gorm  non  ßhi'’oinoji)b  aufgelöft,  meld)eg 

bnrd)  bie  9^ebuftion  ber  burd)  Sd)mefelfänre  freigemad)ten  (Shvomfäure  mitteig 
beg  jugefe^ten  31tfoholg  entftanben  ift.  Um  nunmehr  biefeg  Shromojpb '  3U 
fäden  nnb  in  eine  jnr  SBägung  geeignete  reine  gorm  ju  bringen,  nerfährt  man 
folgenberma^en.  SD^an  nerfeljt  bie  glüffigfeit  mit  fo  niel  'Jlmmoniaf,  ba§  fie 
ftdrf  banach  riedht,  üerbunftet  fie  erft  in  dnem  Se^erglafe,  bann  in- einem 
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'^IJorjenantteget  jur  Srocfne,  unb  glü^t  fd)liepltc^  ben  9?ürfftanb,  bi§  berfelbe 
feine  meinen  ^Dämpfe  ine^r  entn3icfelt.  9Jian  meid)!  bann  ben  ^fiüdftanb  mit 
fonjentrierter  reiner  ©aljfäure  auf,  fpüft  i^n  in  ein  Se^ergfa^,  bigeriert  bamit 
in  ber  Sßörme,  mäfd)!  i^n  einige  ?[Rale  mit  SBaffer  au8,  mcIdjeS  fid)  feiert 
betantieren  läpt,  weil  baö  nnloölid)  jurüdbfeibenbe  (5t)romo?pb  fe^r  fd)mer  ift 
unb  fid)  fdjneü  unb  fdjarf  abfept,  bringt  e§  julept  auf  ein  geinogencS  Filter, 
trodnet  bei  etina  100  (^rab  unb  beftimmt  baö  C^raidjt  beö  erf)attcncn  (Sprom» 
oypbd.  1  21.  bc§  fo  erhaltenen  ShvoinojpbS  entfpvid]t  nun  fo  nie!  Shromfdure, 
roie  in  4,1  2fn.  bed  neutralen  djvomfauren  5ß(eioyl)b8  enthaften  ift.  §at  man 
j.  33.  aug  5  g  bed  jur  33vüfung  üenuenbeten  Shromgefbö  0,75  g  (Shvomojpb 
erhalten,  fo  entfpredjen  biefe  0,75  x  4,1  =  3,075  g  neutralen  d)romfauren 
SBleiojpbd,  ober,  projentifd)  au^gebrüdt:  bad  Shvoutgelb  enthält 


3,075  X  100 
5 


61,5  ';)3roj. 


neutrale«  dhromfaure«  33leioi'i)b.  3)ie  übrigen  Seftanbteile  fiub  bann  fd)mefel= 
faure«  33leiojpb  ober  tiJeld)e«  erftere  nur  in  bell  jitronengelben  ©orten 

(Shromgelb  ber  3Jüance  roegen  burd)  bie  ©arfteüunggnieife  mit  hineinfoinmt 
unb  bann  nicht  al«  3*^fap  betrad}tet  werben  fann.  33ei  ben  biinfel  jitronen* 
farbigen  unb  orangefarbigen  ©orten  ift  ba«  fd)n)efelfaurc  SSUiojpb  al«  33eftanb' 
teil  au«  ber  Bereitung  nid)t  norhanbeu.  Ergibt  eine  anbere  ©orte  Shfomgelb 
bem  ®ewid)te  nad)  nur  eine  h^tlt*  fo  Ofope  3Jieuge  ^hfomgelb,  fo  erhält  e« 
felbftüerftänblid)  aud)  nur  eine  halb  fo  gro^e  Ouantität  d)romfaure«  SSleioj'pb. 
3)ie  obige  llnterfud)ung«methobe  geftattet  baher  bur^  birefte  33eftimmung  be« 
@ehalt«  ber  Shtoingelbe  an  neutralem  chromfaurem  33leio^hb  fd)on  einen  um 
mittelbaren  unb  jiemlid)  genauen  SBertoerglei^  jener  Sa’-l>eu  in  bejug  auf 
biefen  ^auplbeftanbteil. 

^ommt  e«  barauf  an,  bie  3^öpe  be«  Sh’^omgelb«  —  @ip«  unb  ©thmer* 
fpüt  —  ju  beftimmen,  fo  fann  bie«  baburd)  gefd)ehen,  ba^  mau  5  g  bc«felbeu  einige 
3eit  mit  fonjentrierter  ©aljfäure  bigeriert,  bi«  bie  gelbe  f^arbe  be«  Shromgelb« 
t)erfd)munben  ift.  9Jion  lägt  bie  f^'lüffig^od  im  Sedjerglofe  abflären,  giept  fie 
bann  rein  ab,  unb  raieberholt  bie«  nod)  einmal,  worauf  man  ebenfo  einige  SEllale 
SBaffer  barauf  bringt  unb  abgiept,  weldje«  man  ben  faljfauren  Söfungen  jufügt. 
®en  in  SBaffer  oerteilten  fRiid'ftanb  im  33ed)erglafe  läßt  man  nun  24  ©tunben 
mit  5  g  fohlenfanrem  3lmmouiat  ftehen,  wobei  man  mehrere  5[Rale  aufrührt. 
?(Jian  giept  bann  bie  hede  f^lüffigfeit  in  ein  33ed)ergla«  ab  unb  wäfcht  einige 
9Jiale  burd)  ®efantieren  au«.  Übergieht'umn  ben  9iücfftanb  nun  mit  ©alj» 
fänre,  fo  löft  biefelbe,  wenn  bie  garbe  ®ip«  enthielt,  ben  au«  lepterem  mit 
fohlenfaurem  3lmmoniaf  gebilbeten  fohleufauren  Äalf  oollftänbig  auf,  währenb 
etwa  oorhanbener  ©d)werfpat  ungelöft  jurüdbleibt  (ogl.  ©.  97),  ber  nun  auf 
einem  gewogenen  f^ilter  abfiltriert,  gewaf^en,  getroefnet  unb  gewogen  werben  fann. 
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üDie  erfte  5luf(öfung  bon  ber  Se^anbtung  be6  S^tomgelbö  mit  ©oljfäurc 
fe^t  bet  t§rer  35erbltnnung  mit  ben  2öaf(i)mäifern  fd)raefelfaureg  33Ieioy^b  ab, 
melc^eg  man,  wenn  mon  Witt,  ebenfalls  quantitatiö  beftimmen  fann,  tnbem 
man  bie  f^tüjfigfeit  öon  bem  abgefeimten  9^ieberf^Iage  abgie^t,  ben  leljteren  auf 
ein  gewogeneg  '$ilter  bringt,  augwäf^t,  trocfnet  unb  bann  wägt.  S)ie  baoon 
abgegoffene  ftare  gtliffigfeit  unb  baö  2Bafd)Waffer  fammelt  man  unb  bereinigt 
fie  mit  ber  faljfauren  Söfung,  weldje  nad)  ber  obigen  33e[)anblung  be8  9Jüd* 
ftanbeg  mit  fo^tenfaurem  '2tmmoniaf,  bann  mit  ©aljfäure  ermatten  ift.  S[Ran 
bampft  biefe  bereinigten  glüffigfeiten,  wetd)e  jur  Prüfung  auf  (Sipg  bienen 
fotten,  in  einem  33ecl^ergtafe  ju  einem  Heineren  23oIumen  ein,  berfelmt  fie  hierauf 
mit  ©(^wefelfänre  unb  bann  mit  äöeingeift,  wobur^  ein  iJlieberfc^tag  bon  ®ipg 
entfte^t,  ber  alfo  nun,  wenn  bie  jur  ‘^Prüfung  berwenbete  gco^be  übert)aupt 
@ipg  enthielt,  bur^  bie  angegebene  33e^anblung  aufg  neue  gebilbet  ift.  ®iefer 
Weberfdjtag  wirb  auf  einem  gewogenen  f^itter  gefammelt,  einige  9JiaIe  mit 
aHol)ol{)aHigem  SBoffer  auggewafc^en,  auf  bem  f^ilter  bottftänbig  getrodnet  unb 
gewogen.  2lug  feinem  nad)  Stbjug  ber  f^iltertara  ermittelten  ©ewic^te  beret^nct 
man  nun  ben  ©ipgge^alt  beg  (5I)romgeIbg  nad)  iprojenten.  IDie  ©umrne  ber 
fo  gefunbenen  'iprojente  bon  fd)wefelfaurem  33Ieio^pb,  @ipg  unb  ©d)Werfpat 
ergibt  bann,  bon  100  abgewogen,  in  ber  ®ifferenj  ben  projentifd)en  @et)alt  beg 
ß^romgetbg  an  neutralem  d)romfaurem  33Ieiopi)b  inbireft. 

IDer  2Bcrt  ber  bunfel  zitronenfarbenen ,  leberfarbenen  unb  ^ett  Zitronen^ 
farbenen  Sl)romgeIbe  fte^t  genou  beziet)unggweife  für  bief eiben  9^üancen  im 
Ser^ältniffe  zum  @el)alte  on  d)romfaurem  Sleioppb,  ber,  wie  oben  angefül^rt, 
gefunben  werben  fann.  ©^wieriger  ift  eg,  ben  2ßert  ber  orangefarbigen  ober 
rotgelben  S^romgelbe  zu  beftimmen,  weil  biefelben  aug  einem  ®emenge  ber 
bafift^en  unb  neutralen  t^romfauren  iöleiojcpbberbinbungen  hefteten.  Sttfan 
fann  zuiar  i'^ren  (5f)romfäurege^aIt  wie  bor^in  beftimmen,  aber  man  fann  bann 
ni^t  wiffen,  wiebiel  bon  biefer  (S^romfäure  ber  gelben  unb  wiebiel  ber  roten 
SSerbinbung  ange^ört.  (Sg  ift  febo^  auf  einem  anberen  SSege  möglid),  bieg  zu 
ermitteln.  ®ie  anzuwenbenbe  Seftimmunggmet^obe  beruf)t  barauf,  ba^  burd) 
'Digeftion  ber  f^ui^be  mit  3lmmoniaffIüffigfeit  bem  neutrolen  ^romfauren 
53Ieioypb  bie  §älfte  feiner  Sf)romfänre  unter  S3ilbnng  bon  bafif^  d)romfaurem 
Sleioypb  entzogen  wirb,  wäl^renb  auf  leljtereg,  fowie  auf  bag  in  ber  f^urbe 
urfprünglid)  bor^anbene  bafifc^  c^romfaure  SIciojpb  bag  ^Ijammoniaf  nic^t 
einwirft.  ^Digeriert  man  bemgemä^  z-  ^  S  fiueg  folgen  ©elbeg  in  gelinber 
SBärme  mit  fauftifc^em  ^mmoniaf,  befantiert  bie  erf)altene  gelbe  f^^üffigfeit 
bon  ber  bleibenben  roten  f^urbe,  wöfd)t  festere  burd)  ©efantieren  aug,  bereinigt 
bag  Söafc^waffer  mit  ber  ammoniafaIifd)en  f^Iüffigfeit,  berbampft  leljtere  erft  im 
33ed^erglafe,  bann  im  gewogenen  Spiegel  zur  Srodne  unb  glü^t  i§n,  fo  bfeibt 
alg  fRüdftanb  eine  gewiffe  Sttfenge  ©^romojpb  A. 
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ißerfä^rt  man  nun  mit  her  bet  obiger  Set)anblung  mit  Stmmoniaf  jurüd^ 
bteibenben  roten  garbe,  um  barin  bie  S^romfäure  ju  beftinimen,  raie  oor^in 
bei  ben  S^romgetben,  fo  ert)ält  man  nod)  eine  jroeitc  Quantität  S^romoj^b  B. 
3:ebenfall§  ift  A  fleiner  al8  B.  ^  entjbvid)t  ber  ^enge  be8  S^rom=^ 

oi'^bö,  bie  oon  bem  oor^nben  gemefenen  neutralen  d)romfauren  33teioj^b  ^er* 
rüt)rt,  nnb  meld)e  in  ©rammen  auegebrücft  mit  4,1  multiplisiert  ba8  ©ewic^t 
beö  letzteren  in  5  g  be§  ©elbeS  angeben.  3)a§  ©emidjt  A  ^  B  —  2  x  -ä.  ift 
ba§  ©emic^t  an  ß^romoj^b,  metd)e8  ber  (S^romfäure  entfprid)t,  bie  ol8  bafifc^eö, 
rotes,  d]romfauveS  Steiof^b  oorbanben  mar.  QiefeS  ©emi^t,  mit  6,9  multi* 
blijiert,  gibt  baSjenige  beS  bofifd)  d)ronifauren  33leiojbb^^  baS  in  5  g  ber  f^^arbe 
entbatten  mar,  morauS  man  alfo  ben  ^rojentgebalt  an  beiben  cbromfauren 
S31eioj-t)boerbinbungen,  mitbin  and)  an  unb  3«!“^  beregnen  fann.  ®ie 

ßuiätje  fönnen  bei  ben  oorliegenben  ga^^ben  in  gleidier  SGBeife  mie  oorbin  bei 
ben  anberen  (Sbromgelben  ermittelt  merben.  (Sinfad)ere  SJietboben  für  biefe 
i  Unter jud)ungen  gibt  eS  nid)t,  unb  genauere  Inolbfen  müßten  burd) 

norgenommen  merben. 

2Ule  Sb^'^ttigelbe  ohne  ^buSnabme  fönnen  als  £)l*  unb  SBofferfarben  ge* 
braud)t  merben  unb  finb  überaus  bedenb,  mie  bieS  fcbon  barauS  beröorgebt,  ba§ 
fie  eine  gro^e  ^Jienge  oon  3ufdl5en  oertrogen.  3n  £i)t  trodnen  fie  teid)t,  unb 
man  braucbt  oon  bem  letzteren  ebenfooiel  mie  bei  ben  33leimei§en,  um  fie  ju 
einem  btden  SEeige  abjureiben.  331eid)enben  (Sinpffen  miberfteben  fie,  aber  fie 
merben  bur^  fd)mefelmafferftoffboltige  Qämpfe  mie  33leimei§  ongegriffen  unb 
gefd)märjt.  5luf  frifd)em  ^alt  ober  in  bemfelben  fönnen  fie  nid)t  gebraud)t 
merben,  ohne  ihre  f^arbe  in  9^ot  ju  änbern,  meil  ber  ^alf  ebenfo  jerfe^enb  auf 
bie  cbromfauren  33leioj:^bjerbinbungen  einmirft  mie  ein  ^llfali.  ^ür  eine  fold)e 
^^Inmenbung  ift  baS  fpäter  ju  ermäbnenbe  geeigneter. 

,  d)  9?eapelgelbe.  ^Intimongelb. 

^uöb  mit  ber  ^Intimonfänre  gibt  baS  Sleiojbb  eine  SBerbinbung, 
bie  eine  gelbe  f^arbe  bat,  meldje  febod)  fe  nad)  ber  SSereitungSmeife  oerfdpben 
nüanciert  ouSfällt.  ©ie  ift  jmar  nid)t  Oon  ber  9ieinbeit  unb  ©d)önbeit  beS 
pomfauren  33leiojt)bS,  mirb  aber  bod)  häufig  ibver  ©olibität  megen  ange* 

!  menbet.  ©ie  bat  bie  oorjüglidje  (Sigcnfdiaft,  ba^  fie  felbft  ©lübbilje  auSbält 
I  unb  baber  and)  als  “iporjenanfarbe  angemenbet  merben  fonn. 

I  2)ie  garbe  ober  ^Berbinbung,  bereu  3ufammenfepng  oariiert,  entftebt  auf 

I  mehrfache  2lrt,  unb  barauf  beruhen  and)  bie  DarftellungSmetboben.  äßenn  man 

antimonfaureS  ^ali  ober  9^atron  mit  falpeterfaurem  Sleioypb  im  Überfdju^  fod)t, 
fo  bleibt  ein  meifer  9^ieberfd)lag  oon  antimonfourem  Sleiofph.  SBenn  berfelbe 
oon  ben  anbängenben  ©aljen  burtb  ^uSmafd)en  befreit  unb  nad)ber  geglüht  mirb, 
fo  entftebt  eine  gelbe ^arbe,  mepe  bie  mafferfreie  reine  Söleioerbinbung  ift. 
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®a  baö  3lntimon  fotnotjl  al6  baö  33(et  bur^  ®Iü^en  on  ber  l?uft  oj^biert 
roirb  unb  erftereS  in  ©egenwart  öon  S3afen  in  3lntinionfiiure  übergebt,  fo 
entfielt  bie  in  9?ebe  fte^enbe  ^evbinbung  and)  bei  längerem  9?öften  non  5ln= 
timonbteUegierungen,  3.  33.  non  33n^brucf'erietternmetat( ;  ferner  beim  ®lü^en 
non  Dj'^ben  beö  ^(eieS  mit  ben  übrigen  ©auerftoffnerbinbungen  be§  3Intimonö 
unter  Luftzutritt.  Sn  febem  biefer  gäüe  entfte^t  eine  me^r  ober  minber  fc^öne 
gelbe  ^arbe,  ineld)e  ben  einen  ober  anberen  33eftanbteil  im  Überfcf)u§  enttjalten 
fann,  namentlich  33Ieio3ct)b.  ntan  baS  te^tere  ou0  nermittelft  fe^r  ner* 

bünnter  ©atzfäure,  fo  erfct)eint  nad)her  bie  getbe  S^arbe  reiner  unb  fatter. 

Unter  ben  älteren  33orfchriften  feien  bie  non  ^erime  angegeben. 
merben  ongemenbet: 

1.  5ÖIeiafd)e  3,  3lntimonojt)b  1 ; 

2.  9Jiennige  2,  Slntimonoj^b  3,  ßintoj^b  1 ; 

3.  iölei  24,  Ltntimon  16,  faureö  tneinfaure^  ^aü  1,  ^ochfalz  1 ; 

4.  33Iei  I6V3,  3tntimon  IOV3,  fcmreS  weinfaureö  ^ali  1 ; 

5.  33Iei  102/3,  3lntimon  52/3,  fanreö  mcinfaureS  ^ali  1 ; 

6.  33Iei  51/2,  31ntimon  2,  faureg  raeinfaureö  ^aü  1. 

®ie  hiev’  ongeführten  äKengen  33Iei  unb  31ntimon  tnerbeu  entmeber  z«® 
fammengefd)moIzen,  granuliert  unb  bann  geröftet,  ober  man  ^Jutnert  blo§  ba& 
31ntimon,  röftet  eg  unb  mengt  eg  mit  33leiafche  non  ber  angegebenen  3[l?enge 
33(ei,  ober  beffer,  man  erfe^t  bag  metatlifd)e  33lei  gerabezu  burd)  ajiennige, 
mif^t  fie  mit  beni  pulnerifierten  3lntimon  unb  meinfauren  Äali  unb  röftet  im 
Heinen  auf  eifernen  glatten,  beffer  aber  in  tönernen  3Jiuffeln  gelinbe,  mobei 
nath  unb  nad)  eine  bleibenbe  gelbe  f^ärbung  ber  ÜJiaffe  eintritt,  bereu  ©^önheit 
teilg  noiii  5!)iifd)nnggnerhältniffe  ber  Sngrebienzien,  teilg  non  ber  S^emperatur 
beim  ®lühen  abhängt. 

333enn  man  in  einem  SBinbofen  in  einem  guten  hcffif^en  Sliegel  12  Sie. 
fein  f)ulnerifierteg  reineg  33leitnei§  mit  3  Sin.  antimonfaurem  Äali  unb  1  Sl. 
©almiaf  eine  ©tunbe  lang  glüht,  fo  erljält  man  gleid)fallg  ein  fd)öneg  S^eapel^ 
gelb.  S)er  ©almiaf  mirb  ber  33orfd)rift  nad)  nur  zugefe^t,  um  bur^  beffen 
33erbam)3fung  zu  nerhüten,  ba§  bie^i^e  über  einen  getniffen  33unft  fteige,  allein 
eg  ift  ganz  mahrfcheinlid),  ba^  fid)  Ijiev  neben  bem  Lfeapelgelb  and)  ^affelergelb 
bilbet,  mel^e  beibe  zufammen  in  biefem  ‘i}3robufte  bie  gelbe  ^arbe  augmaöhen. 

SBenn  bie  Legierungen  öon  33lei  unb  3lntimon,  moöon  biejenige  aug  1  Sl. 
33lei  unb  1  St.  3lntimon  am  beften  ift  unb  fich  leicht  )Duloerifieren  lä§t,  mit 
l'/s  Sin.  ©alpeter,  3  Sin.  ^odjfalz,  atleg  in  ein  feineg  ^ulter  oermanbelt, 
gcmifdht  unb  in  einem  Siegel  geglüht  merben,  fo  erhält  man  gleidhfaHS  i^arben 
non  Oerfthiebener  ©djönheit.  Ser  ©alpeterzufa^  bient  bazu,  um  bie  Dj^bation 
ber  beiben  SSJfetaUe  zu  beroerffteHigen.  Ser  ^‘vt  ben 
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3ufamtnenbacfen  berfelben  ju  tier^tnbent  itnb  gleid^tDo^I  dö  ©^metjmittet  jh 
bienen.  9?ad)  bem  ^ulnetifieven  mirb  bie  ^arbe  auSgeinöffert,  um  bie  @dje 
3U  entfernen. 

9?acl)  'Brunner  er^oü  man  bie  f^önfte  f^arbe,  lt3eld)e  aHerbingö  teuer 
ju  fielen  fommt,  menn  man  1  2t.  33rect)tt)einftein  mit  2  2tn.  fatfietcr* 
faurem  ©leioj:t)b,  beibe  in  ein  fe^r  feineg  "^ulüer  nermanbelt,  mo^t  nermifd^t 
unb  ju  bem  ©emifdje  norf)  4  2te.  ^od^falj  mengt,  bann  baö  ©emenge  in 
einem  ^effifdten  2iegel  jmei  0tunben  lang  glü^t,  wobei  bie  §i^e  ni^t  ^ö§er 
fteigen  foü,  alg  bafj  bie  SJiaffe  fließt.  SRan  ftößt  biefetbe  nac^  bem  Srfatten 
au8  bem  2icgel  unb  wäf^t  bag  ©alj  aug  i^r  weg.  2)ie  f^arbe  mu^  nad)^er 
mit  SBaffer  fein  gemaf)ten  werben.  2)ie  angegebene  §i^e  barf  ni^t  über* 
fdjritten  werben,  weil  fonft  bie  SJioffe  fe^r  fct)Wer  ju  jerreiben  wäre.  33ei 
geringerer  §i(je  fällt  bie  f^arbe  mc^r  orangegelb,  bei  größerer  me^r  jitronen» 
gelb  aug,  bie  gefud)te  S^üance  lä^t  fi^  jwar  nid)t  feberjeit  erzielen,  aber  bie 
färben  finb  ftetg  braud)bar. 

33ei  biefem  S3erfal)ren  wirb  bie  2Beinfäure  im  S3red)weinftein  burd^  bie 
0atl}elerfäure  beg  fatpeterfauren  33teioji)bg  jerfe^t  unb  burd)  fie  and)  bag 
^ntimonoji)b  in  5lnlimonfäure  oerwanbelt,  wetd)e  fic^  mit  bem  33leiojt)b  ju 
antimonfaurem  33tcio5l)b  oerbinbet.  2er  33rec^weinftein  wirb  oon  53runner 
gcwät)lt,  um  reine  ^ntimonfäure  in  bie  33erbinbung  ju  bringen,  ba  bag  gewöl)n* 
tid)e  5lntinion  @ifcn,  5lrfen  ufw.  enthält,  bereu  Entfernung  fd)wierig  ift. 

2luf  wetdje  SBeife  aud)  bag  ©elb  ^ergeftcClt  worben  fein  mag,  fo  nin^  eg 
bod)  ftetg  in  iffiaffer  abgevieben  unb  wo^t  auggewafd)en  werben.  9^ad)träglid) 
fann  bann  nod)  bie  3lugjiel)ung  mit  fe^r  oerbünnter  0atjfäure  erfolgen,  um 
bie  f^ai^be  burd)  Entjie^ung  eineg  33leioj^büberfd)uffcg  tiefer  unb  intenfioer  ju 
mad)en. 

2ie  9ieapelgelbe  bitben  fct}r  beftänbige  unb  fel)r  gut  bedenbe  f^^arben, 
finb  febod)  empfinblid)  gegen  0d)wefelwafferftoffgag.  0ie  löfen  fid^  in  feiner 
Säure,  obwol)l  ©alpeterfäure  bie  f^arbe  jerftört  unb  einen  2eit  beg  ©teiojQbg 
töft.  Saljfäure  jerftört  bie  f^arbe  gteid)fatlg  ganj  unter  S3itbung  oon  El)tor* 
btei  unb  E^lorantimon,  SbClg,  o^ne  ba^  babei  wie  bei  einigen  anberen  ©eiben, 
wetdje  Eljromfüure  entfjolten,  eine  gefärbte  gUiffigfeit  entftel)t. 

2ie  ^nwenbung  ber  'J^eopclgelbe  ift  eine  jiemlid)  oielfeitige,  fo  in  bev 
Öl’,  ©log*  unb  ''f3or5ctIonmalerei.  ®ie  werben  ^nnptfädjtid)  für  ^amoiggetbe 
unb  golbätjntidje  2öne  beoorjugt  unb  bieten  oor  bem  Dder  unb  £)f)erment  ben 
33orjug,  bo^  fie  IjeÜere,  milbere  unb  ooCtere  9iüancen  liefern.  9'iäd)ft  ben 
Dcfern  finb  bie  9?eapetgetbe  bie  bauerl)afteften  gelben  f^arben,  nur 
werben  fie  mit  ber  Beit  bunfler.  2ie  öntenfität  ber  S^eopelgetbe  ift  öiermal 
geringer  atg  bie  ber  Eljromgetbe;  in  troefenem  fi^^  fic  btaffer  alg 

im  Veim*  ober  Ötanftrid).  33ermifd)eu  mit  anberen  f^arben  eignen  fid^ 
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bie  üJeapelgelbe  fe^r  gut,  nur  blirfen  eijen^attige  färben  uic^t  angetueubet 
luerben.  5)em  ©t^üttgclb  ober  S^romgetb  jugefe^t,  oertei^en  bie  9^eQ^3eIgeIbe 
benfelben  größere  jDauer^aftigfeit  unb  garbengtonj. 

jDuö  51  n  timongelb  bietet  in  bejug  ouf  bie  ß^fammenfe^ung  gro^e 
5i§nlit^feit  mit  beu  9?eabelgetben ;  e8  enthält  au^er  bem  33Ieioj-^b  unb  53Iei* 
ontimoniat  no^  geii^iffe  SJiengen  2Bigmutojt)b.  ©eine  33eftänbigfeit  ift  jeboc^ 
merfmürbigermeife  nur  gering. 

e)  3obgeIb.  öobblei,  PbJg. 

3fobgetb  wirb  ^ergefteüt,  inbem  man  10  2:te.  33Ieinitrat  in  200  Sin. 
Sßaffer  löft,  bie  l^ei^e  Söfung  mit  einer  ?öfung  non  10  S;tn.  3obtalium  in 
200  sein.  Safter  oermifd)t  unb  rofe^  obfüp,  wobei  fid]  fet)r  fteine  Äriftoüe  oon 
Steijobib  auöfd)eiben.  äßirb  ba§  reine  3obbIei  bei  ?uftQbfd)tu^  gef(^mol3en  unb 
bie  @d)metje  ge^juloert,  fo  wirb  bie  gorbe  bebeutenb  fd)öner;  bie  STiegel  muffen 
l^ierbei  mit  glü^enben  Äo^ten  gänjtii^  bebeeft  werben,  um  ben  ©ouerftoff 
abju^alten. 

5lt8  Ölfarbe  ift  3fobbtei  nic^t  anwenbbar,  weil  eg  toom  ?i^t  aHmd^li^ 
jerfetjt  wirb  unb  fic^  Weber  mit  ßinnober  no^  mit  Df3erment  mifd)en  lä^t, 
inbem  eine  ©c^wärjung  eintritt.  ^Dagegen  eignet  eg  fic^  feiner  golbgelben 
garbe  wegen  alg  (Srfalj  für  ©olbbronje  unb  wirb  für  biefen  ßwed  in 
folgenber  Steife  bargefteüt.  Sfftan  nimmt  gleiche  Steile  oon  3;obfolium  unb 
331eiacetat,  mif^t  fie,  bringt  auf  ein  Filter  unb  übergie^t  mit  etwa  20  Stln. 
fiebenben  SGöafferg.  3!m  f^iltrat  fc^eiben  fid)  halb  golbglänjenbe  ©puppen  aug, 
wä^renb  auf  bem  f^üter  ein  glanjlofeg,  ^eügelbeg  ^uloer  prüdbleibt.  2öill 
man  bie  ÄriftaHe  bunller  Ijaben,  fo  fe^t  man  bem  ©aljgemifd)  etwag  ^ob 
binju. 

B.  @elbe  !öarl)tfarbcu. 

5öarbtgelb.  ©teinbüblergelb.  Sb'-’o wfaurer  53ari)t,  BaCr04. 

SDer  ^romfaure  53arbt,  im  ^anbel  unter  bem  iJtamen  ©teinbül)ler= 
gelb,  febod)  feiten  alg  äJtalerfarbe  oorlommenb  unb  angewenbet  (mebr  für 
fünftlid)e  531umen  u.  bgl.),  ift  oon  febr  blaffer  fd)wefelgelber  f^arbe  unb  allero 
bingg  on  ber  Suft  au^erorbentli^  beftänbig,  übrigeng  aber  oon  geringem  SBerte. 
9}?an  ert)ält  ben  d)romfauren  53orbt  burdi  fo(benbbei|eg  f^üKen  oon  53orl)t»= 
faljen,  am  jwedmä^igften  unb  billigften  oon  ©l)lorbori;um  mit  neutralem 
djromfaurem  ^ali  ober  ^alinatrou,  unb  51ugwafcben  beg  entftanbenen  D^Jieber* 
fd)lageg,  weld)er  fid)  jiemlicb  raf^  abfe^t  unb  nadb  bem  Strodnen  oon  felbft 
lei^t  in  ein  jarteg,  bla^gelbeg  ^uloer  gerföllt.  SDiefe  obne^in  fel)r  beHe  f$orbe 
wirb  nid)t  mit  weiten  3ufä^en  oermif(bt  ober  oerfälf^t. 
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©eine  ^u^tfäd^tic^fte  ^ninenbung  finbet  ber  d)romfaure  S3ari)t  gegen* 
roärtig  jur  Bereitung  ber  ©tretd)3ünbf)ö4d)eninofte ,  tuovin  er  ai«  ßufo^  ganj 
ober  teittneife  bo«  jaurc  ^romfaure  ^ali  nertritt. 

3Serfe^t  man  ba«  ©teinbü^Iergelb  mit  nerbünnter  ober  fonjentrierter 
©atjfäure,  ber  etma«  2Beingeift  jngefügt  ift,  jo  löft  jic^  baS  @etb  narf)  unb 
narf)  unter  grüner  görbung  ber  gtüfjigfeit  auf,  unb  bie  3iuftöfung  wirb  burct) 
©rf)mefetfäure  mei^  gefärbt.  ®er  9^ieberfc^Iag  ift  fd)raefetfaurer  33ar^t.  Sßärc 
ber  d)romfaure  33ar^t  blei^attig,  b.  mit  ^romfaurem  §8Ieioj;t)b  etma  in  ber 
^bfid)t  gemengt,  iljm  eine  fc^önere  garbc  ju  erteilen,  fo  würbe  bie  mit 
5lmmoniaf  neutralifierte  unb  filtrierte  ?lufiöfung  in  ©at^fäure  mit  ©d)Wefet* 
ammonium  ober  ©d)Wefe(wafferftoffga8  einen  braunen,  atöbatb  fd)War5  werbenben 
^ieberfdjlag  toon  ©d)wefelblei,  PbS,  geben.  3ft  baS  ©teinbü^iergelb  einem 
^ermancntgrün  ober  ®ul)gnet8grün  jugefe^t,  fo  lä^t  eö  fiel)  ebenfo  barauö 
burd^  ©atjfäure  auSlöfen. 


C.  ®clbe  ^altforben. 

Äalf^romgelb.  ©elbin.  ©^romfaurer  ^al!. 

Obwofjt  an  ©d)önf)eit  ben  231ei^romgeIben  nadjfte’^enb,  bietet  biefe  f^arbe 
ben  33orteit  ber  33itligfeit  unb  grof^er  33eftänbigfeit.  Sßie  ba8  SBar^tgelb  i|t 
Äatfd^romgetb  gegen  ©d^wefetwafferftoff  nnempfinblidf).  ä)?an  fteüt  bie  garbe 
bar,  inbem  man  beredjuete  ÜJiengen  tion  33id]romat  ober  nentratem  ©tjromat 
mit  ©^torcalcium  fod)enbf)ei^  t)ermifd)t.  “Der  d)romfaure  ^atf  befitjt  ein  öiel 
geringeres  ®ewid)t  atS  33Ieid^romat,  fo  ba^  er  pm  55ermifd^en  mit  bem  le^tcren 
benuljt  wirb,  um  eS  leidjter  unb  Ijeüer  ju  mad)en. 

^Inftatt  ©t)torcatcium  werben  mitunter  ©trontiumfatje  angewenbet. 

D.  ©cibe  ^htfforben. 

1.  ©eibe  Ultramarine  (®opi3etfatje  non  bafifd) 

^romfaurem  3infojt)b  mit  anberen  ^romfanren  ©aljen). 

3Birb  irgenb  eine  neutrale  ober  bafifd]e  ^infoj^blöfung  mit  einer  ?öfung 
non  neutralem  d^romfaurem  ^ali  fo^enb  nerfe^t,  fo  bilbet  fidl)  ein  fd)ön  gelber 
9^ieberfdl)lag,  weldljer  ZnO,  ZnCr04  ju  fein  fdjeint.  ®abei  wirb  bie  f^lüffig» 
feit  fauer,  unb  eS  bilbet  fi^  nebenbei  faureS  djromfaureS  ^ali,  baS  nun  feinen 
raeiteren  ^Ueberfd^lag  me^r  f)ernorbringt.  ÜSerfe^t  man  eine  Söfnng  non  faurem 
d)romfaurem  Äali  mit  Kalilauge  in  größerer  9Jienge  unb  fällt  bann  mit  biefer 
f^lüffigfeit  ein  bafifc^eS  ober  neutrales  Binffalj,  fo  entfielt  anfd)einenb  ebenfalls 
ein  gelber  9^ieberfd)lag ,  aber  nad)  bem  5lbfiltrieren  unb  SBaf^en  erfdjeint  er 
beinahe  wei§  nnb  befielt  blo^  auS  3info5t)bf)^brat,  Weil,  folange  freies  ^2llfali 
norl)anben  ift,  biefeS  bem3wfo5t)b  bie  ©^romfäuve  entjie^t.  SBenn  man  biefem 
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3info}‘i)b^t)brQt  nun  öor  ober  nad)  bein  5lbfUtrteven  eine  Söfung  non  faurem 
^ronifourem  ^ali  ^inpfligt,  nnb  jroar  tin  Überfd)u^,  fo  Oennonbelt  e@  fid) 
halb  in  ein  fd)öne6@elb,  e§  toirb  jugleid)  fd)n3erer  nnb  wollig  babei.  3n  einen 
^onieranjengelben  9^ieberfd)Iag  toerioonbelt  fid)  bei  längerem  0tel)en  and)  ber 
mit  einer  falten  $?öfung  oon  neutralem  c^romfourem  ^alt  in  foltern  30^^' 
toitriol  entftel)enbe  erft  flodige  9'?ieberfd)lag ,  nnb  biefer  le^tere  ift  ein  üDoppel* 
folj,  au8 

KaCrOi  +  3  [ZnO,  Zn  CrOJ 

befte^enb,  ba^er  eö  fid)  immer  etwag  in  foltern  SBoffer  löft  nnb  baöfelbe  gelb 
färbt,  inbem  biefeg  wie  ein  ^Ifoli  wirft,  foureS  d)romfaure6  Ä\di  cnt3iel)t  nnb 
wenig  gefärbtes,  nod)  bofif^ereS  3itt^oj^b  ^urüdlä^t.  ©ie  Bereitung  ber  3inf' 
gelbe  nod)  ben  angegebenen  ?[)^etl)pben  ift  ober  eine  foflfpieligc  nnb  mit  bem 
nod)teiligen  fliebenumftonbe  oerbunben,  bQ§  bie  f^lüffigfeiten  über  ben  9?ieber* 
fd)lägen,  weld)e  d)romfaureS  @al3  entl)olten,  fd)wierig  ju  oermenben  finb. 

©eitbem  boS  3ö^^opt)b  im  großen  borgefteUt  wirb  nnb  im  ^onbcl  olS 
3infwei^  fe^r  rein  bezogen  werben  fonn,  ift  bie  ©orfteüiing  bcS 
fel)r  erlei(^tert.  ^od)t  man  nämlic^  3ittfwei^  mit  faurem  d)romfaurem  ^oli, 
fo  färbt  eS  fic^  na^  nnb  nad)  fd)ön  gelb,  aber  bie  gorbe  wirb  l)ierbci  förnig 
nnb  fd)wer  jerreiblid),  nod)  bem  3e^’»^eiben  wenig  intenfio,  weil  bie  33ilbung 
ber  Körner  bie  (Sinwirfnng  beS  d)romfauren  ^oliS  ^inbert  nnb  bo^er  freies 
3infwei§  in  fie  eingefc^loffen  bleibt.  ^od)t  man  aber  baS  3w^wei^  erft  mit 
1  ^quioalent  9ktron  ober  etwas  me^r,  auf  4  3:ie.  mit  3V2  3:in.  ^^iiatron 
olS  NagO  bered)net,  längere  3eit/  'wobei  fid)  1  %l  löft,  fo  nimmt  nun  baS 
3infwei^,  wenn  mon  faureS  d)romfaureS  ^ali  jufügt,  fo  ba§  ein  Überfd)u^ 
oor^anben  ift,  eine  präd)tige,  intenfio  gelbe  f^arbe  an  nnb  bilbet  bann  eines 
ber  fd)önften  3iwfgelbe,  bie  man  überl)aupt  barfteüen  fann.  Sßenn  man  eine 
9Jiifd)ung  oon  1  ^quioalent  3wfwei§  ==  40,2  @cw.=3;ln.,  mit  1  ^quioalent 
^'Jatron  =  31,2  @ew.  =  2:in.,  nod)  bem  ^oc^en  mit  1  ^quioalent  3'wfoitriol 
=  143,2  ©ew.'Sln.  üerfe^t,  woburd)  baS  ongewenbete  ^^natron  nentralifiert 
wirb : 

Zii(0Na)2  -f  ZnSO^  =  2ZnO  +  Na2S04, 
fo  oer^ält  fi^  baS  ©emenge  nnb  ber  ^?ieberfd)lag  gegen  foureS  d)romfoureS 
Äoli  ebenfo,  wie  oorl)er  angegeben  ift.  (SS  bilbet  fid)  eine  ebenfo  fdjöne  gorbe, 
ober  eS  ift  boju  ein  geringerer  3ufat5  won  fourem  djromfaurem  ^oli  erforber* 
lid),  nnb  eS  entfte^t  babei  weniger  neutrales  t^romfoureS  ^oli.  ®ie  gelben 
^lüffigfeiten  laffen  fic^  wieber  ftatt  beS  fauren  c^romfauren  ^aliS  oerwenben, 
wenn  man  i^nen  eine  ©äure  in  bem  QJio^e  jufeijt,  ba^  wieber  fonreS  d^rom* 
fonreS  ^oli  entfielt, 

3)aS  fo  erhaltene  3infgelb  fc^eint  eine  33erbinbung  oon  d^romfaurem  3'"^" 
o^pb  mit  d)romfaurem  ^ali  ju  fein.  ©^romfaureS  51?atron  ift  hierfür  un* 
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tjerraenbbar.  3)ie  garbe  löft  in  ©atjfäurc  unb  färbt  ba§  SBaffer  ftctS 
jitronengetb ,  inbem  fie  an  le^tereö  ma^vfctieintid^  beftänbig  ^romfaureö  ^ali 
abgibt  unb  babei  jugleid)  baS  blaffere  bafif^e  djromfaure  ^infoj^b  jurücflä^t. 
3ebe8  fo  bavgefteüte  ^infgelb  mu^  febo^  febenfattS  gut  auSgeinaf^en  Ujerben, 
ineil  fonft  faure§  rfjromfaureö  ^oli  ^artnädig  anl)ängt  unb  il)m  einen  ©tic^ 
in§  Drange  initteilt. 

fonimt  ein  ^infgelb,  au(^  gelber  Ultramarin  genannt,  im  ^anbel 
nor,  baS  eine  fe^r  fd)öne  ^eHe  ßitronenfarbe  ^at  unb  ben  fdjmefelfarbigen 
(I^romgetben  ö^nlid)  ift.  Daöfelbe  teilt  reinem  2Baffer,  mic  aüe  d)romfauren 
3infgelbe,  eine  fc^road)  gelbe  f^arbe  mit  unb  löft  fid)  in  ©aljfäure  nollftänbig 
unter  5lnbfd)eibung  non  S^romfäure,  bie  bem  SBaffer  eine  rote  garbe  erteilt, 
ineld)e  bei  3ufci§  öon  3llto^ol  halb  ing  ®rüne  übergebt,  ©^mefelfäure  fällt 
au§  ber  faljfauren  Söfung  eine  gro^e  3[Renge  fc^inefelfauren  Falles.  Da8  in 
Siebe  fteljenbe  ä^n^gfU  ift  bal)er  im  inefentlid)en  ein  ©emenge  non  bafifc^ 
djromfaurem  ßinfoy^b  mit  d)romfaurem  ^alf,  wogegen  bie  erfterroä^nten  ßinf* 
gelbe  d)romfaureg  ^ali  entl)alten.  ift  bem  lejjtgebac^ten  ^i^fgelb 

etwas  fot)lenfanrer  ^alf  beigemengt,  infolgebeffen  bie  jur  Sluflöfung  benu^te 
©aljfäure  and)  einiges  Slufbraufen  nerurfad)t. 

33erfd)iebene  ^eüe  Siüancen  non  bem  Unteren  ßinfgelb  erl)ält  man  baburd^, 
ba§  man  3inloj-^b,  in  gorm  Don  3itti'*weiB/  wit  eifenfreier  ©aljfäure  fod)t, 
was  mit  Dampf  in  ^öljernen  ©efä^en  gef^e^en  fann,  ober  in  tupfernen, 
wobei  bie  ©aljfäure  na^  unb  nac^  ju^ufe^en  ift,  bis  fic^  baS  3ittfwei^ 
beinahe  aufgelöft  l)at.  Diefer  Söfung  non  Stjlorjinf,  weld)e  bafifc^  ift,  fügt 
man  nun  eifenfreieS  Splorcalcium  in  größeren  Quantitäten  l)inju,  baS  3'^^i'' 
bis  5Bierfad)e  beS  in  ^Verarbeitung  genommenen 

bann  mit  neutralem  djromfaurem  ^ali  ober  ^romfaurem  ^alinatron,  bis 
ber  SJieberfdjlag  eine  fd)ön  gelbe  gorbe  angenommen  ^at,  ober  bie  ^lüffigfeit 
beginnt  non  gebilbetem  fanrem  djromfaurem  Äali  eine  rötliche  garbe  anju* 
nepmen,  worauf  man  ben  SUeberf^lag  abfe(jen  läft,  ipn  auSwäfdjt,  filtriert 
unb  trodnet. 

Das  S^lorcalcium  ift  ein  fe^r  bidigeS  “jlVrobult  ober  Siebenprobuft  djemi» 
fd^er  gabrifen.  SJkn  fann  eS  jebo^  aud)  feljr  billig  ju  biefem  Se^ufe  fid) 
felbft  barfteüen,  inbem  man  in  ber  fäufli^en  ©aljfäure  fo  nielÄalf  ober  treibe 
■auftöft,  als  fid)  löfen  wid,  wobei  aber  ftetS  ein  Überfdju^  ber  le|teren  SJfate* 
rialien  norl^anben  fein  mu^.  S3ei  ^ilnwenbung  non  treibe  erfolgt  bie  5lufs 
löfung  unter  lebhafter  ©ntwidelung  non  ^o^lenfäurc  unb  entfprec^enbem  ?luf» 
f^äumen  ber  ^liiffigfeit,  fo  ba|  ein  admäf)lid^er  3uftt^  ber  treibe  geboten  ift. 
33ei  ruhigem  ©te^en  flärt  fid)  Ijierauf  bie  ^lüffigfeit  halb  unb  bilbet  fo  eine 
me^r  ober  weniger  fonjentrierte  Söfung  non  (Sl)lorcalcium,  bie  als  fold^e  bireft 
angewenbet  werben  fann. 
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?(uf  eine  anbere  billigere  2Beife  fommt  man  jn  bemfelben  ßmecfe,  menn 
man  eine  mie  oben  erhaltene  Söfung  toon  (S^lorjinf  mit  einer  !?öfung  Don 
1  ^quioalent  jtt)eifad)=d)romjanrem  Äali,  in  ber  man  etmaö  über  1  ^qnioalent 
^att^i)brat  ber  feinften  mei^eften  ©orte  anfgefditämmt  unb  jerrü^rt  ^at,  gerabe 
fo  fönt  mie  mit  ^romfanrem  Äalinatron.  !J)ie  S'JieberfdjIäge  merben,  menn 
ber^atf  rein  mar,  ebenfo  fd)ön  unb  in  aßen  gälten  um  fo  me^r  jitronenfarben 
unb  t)eüer,  ie  me^r  S^torcatcium  jugteid)  angemenbet  mürbe.  9}ian  ^at  eg  in 
ber  $anb,  auf  biefe  5trt  9^ieberfd)täge  oon  bunfet  big  jum  ^ettften  ätti^onengetb- 
^erjufteßen. 

gäßt  man  bagegen  fc^mefetfaureg  (menn  and)  eifenfreieg)  ^tnfoyqtv 
mit  bem  ®emifd)  aug  ^romfaurem  ^ati  nnb  Äatf^^brat  ober  d)romfaurem 
^atifatf,  fo  ermt  man  ganj  anbere  9(?ieberfd)täge,  mel^e  beinahe  orangegetb 
augfaßen,  menn  fie  getrodnet  finb,  nnb  fic^  überhaupt  nid)t  empfe'^ten. 

5tud)  aug  einem  ©ernenge  oon  S^torjinf  unb  (S^torbar^um  faßt  neutraleg 
djromfaureg  Äati  ober  Äalinatron  ober  d)romfaurer  ^atifatf  fe^r  fc^öne  t)eß 
jitronenfarbige  ßinfgelbe,  bie  aße  oiet  intenfioer  finb  atg  t^romfaurer  33art)t 
aßein. 

3)ie  unterf^eibet  man  oon  ben  Stjromgetben  tei^t  babur^,  ba^ 

fie  fid),  mie  fd)on  ermähnt,  immer  etmag  in  SBaffer  löfen,  unb  ba^  fie,  menn 
nic^t  etma  fc^mefetfaurer  33art)t  barin  entt)atten  ift,  ganj  in  ©atjfäure  töglidj 
finb.  ßJiit  ©d)mefetammonium  übergoffen,  fd)märjen  fie  fic^  nid)t,  mie  bie 
S^romgetbe  ober  bie  anberen  getben  Steifarben.  ®a^  bie  gelbe  garbe  ber 
fatjfauren  Söfung  beg  ßinfgetbg  oon  S^^romfäure,  nic^t  etma  oon  einer  orga^' 
nifdjen  getben  33erbinbung  ^errü^rt,  erfennt  man  baraug,  ba^  fie  nad)  B^fa^ 
oon  ^tfo^ot  batb  bie  grüne  garbe  ber  (5^romof^bfat3e  annimmt  unb  bie  getbe 
garbe  oerfd)minbet. 

3fn  ber  jDedfraft  ftetjen  bie  S^romgetben  bebeutenb  nad),. 

befi^en  aber  ben  SBorteit  größerer  53eftänbigfeit  unb  Ungiftigfeit.  ©ie  taffen 
fit^  mit  aßen  garben  gut  mifdjen;  bag  meifte  ßinfgetb  mirb  auc^  im  ®emifd^ 
mit  ^ariferbtau  ju  Binfö^üo  oerarbeitet. 

2.  ^ifrinfaureg  2ionerbe=B^i^^03?^^- 

(Sine  überaug  fdjöne,  aße  anberen  übertreffenbe  getbe  garbe- 

er^ätt  man  baburd^,  ba§  man  ju  Binfmei^  erft  menig  fonjentrierte  S^atrontauge 
fügt  unb  eg  bamit  tüchtig  jerrü^rt,  bonn  etma  12  big  15  ‘ißroj.  ‘i^ifrinfäure 
mit  jiemti^  oiet  SÖBaffer  unb  ^evnad)  einen  Überfd)u§  Oon  ^taun,  um  bog  freie 
'itJatron  ju  nentratifieren.  (Die  ßJJoffe,  bie  man  nun  augmäfc^t,  t)at  eine  aße 
(Sl^romgetbe  unb  anbere  Bwf9^^^^  3;ntenfität  unb  ©d)ön^eit  übertreffenbe 
getbe  garbe  ongenommen  unb  be^ätt  fie  and)  beim  Drodnen  bei.  (Die  trodene 
garbe  ^ot  ober  ebenfaßg  bie  (Sigenfc^aft,  SBaffer  getb  gu  färben,  unb  fd)eint 
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ou«  ^thinfaurem  ßinfoy^b  unb  Soncibe  ju  hefteten.  2luc^  fie  lä^t  fic^  mit 
^(au  mtfdjen,  gibt  aber  bie  jd)önften  S'lüancen  uon  ®rün  nur  bonn,  wenn  ba§ 
(Selb  l)erüorfti^t,  ober  bei  ben  gelblidjgrünen  ©orten.  l)at  au^eibem  eine 
je^r  gro^e  ©ecffraft  qI§  SBafferfarbe,  alö  Ölfarbe  ift  e§  niel)v  biivcl)f^einenb. 

E.  ©cibc  ßobmtuntfarben. 

1.  S^abmiumd)romgelb. 

SBirb  Sabniiumoitriol  mit  gelbem  ^aliumd)romat  gefällt,  fo  bilbet  fid) 
ein  prod)toott  l)od]gelber  9?ieberfd)tQg  oon  Sobmiumd)vomat,  CdCr04,  ber  an 
©djön^eit  bem  S^romgelb  nid)t  nad)fte^t,  aber  bebeutenb  beftänbiger  ift. 
infolge  iljreö  ^reifes  eignet  fid)  bie  §arbe  febod)  nur  für  Äünftlerjwede. 

2.  (S^abmiumgelb.  ©d)U)efetcabmium,  CdS. 

jDaö  (Sabmiumgelb,  auc^  Jaune  brillant  genannt,  befleißt  au§ 
©d)Wefelcabminm.  ift  eine  fc^öne,  pomeran^engelbe,  feljr  beftänbige 
gcirbe,  bie  jwar  oiele  iBorjUge  barbietet,  aber  leiber  teuer  ift,  ba  ba§  Sabmium 
feiten  oorfommt  nnb  beS^alb  einen  ^o^en  “iPreiö  ^at.  @ie  fann  auf  me^rfad^e 
^JBeife  ^ergefteClt  werben  nnb  ift  um  fo  reiner  unb  tiefer  gelb,  fe  weniger  3inf 
baö  gewö^ntidje  im  §onbel  oorfommenbe  jinlljaltige  Sabmium  nod^  enthält. 
Um  ba§  ß^abmiumgelb  barjufteden,  jerfd)lägt  man  bie  deinen  (labmiumbarren 
in  Heinere  ©tücfe  unb  löft  fie  in  glöfernen,  ‘^ßorjeHan*  ober  §oljgefä^en  in 
toerbünnter  ©d)wefelfäure  auf,  weld)e  luflöfung  unter  SBafferftoffgaöentwidelung 
rafc^  erfolgt.  9Jtan  fann  nun  entweber  bie  gewonnene  ?öfung  erft  in  einer 
^JßorjeCtanfdjale  eiubampfen  unb  baS  fdjwefelfauce  Sabmiumo^pb  friftallifieren 
laffen,  um  e8  ^ierouf  jur  iDorftellung  be8  Sobmiumgelbß  ju  terwenben;  ober 
man  fann  jene  ^uflöfung  unmittelbar  in  Senufjung  nehmen,  wenn  man  nur 
bafür  ©orge  trägt,  ba^  fie  nid)t  ju  fauer  ift.  '^m  jwedmäfeigften  lä^t  man 
bie  3luflöfung  mit  einem  fleinen  Überfd)u§  ober  einigen  ©tUden  (Sabmium 
nad)  ber  ©ätiigung  ber  ©d)wefelfäure  nod)  einige  Slage  fielen,  woburd)  frembe 
SJietaHe  gefäüt  werben  unb  bie  Söfung  fid)  au^  oöllig  oon  medjonifc^en  Un» 
reinigfeiten  flärt,  fo  ba§  fie  baoon  rein  abgegoffen  werben  fann. 

®iefe  gefättigte  unb  neutrale  Söfung  oon  fdjwefelfaurem  (Sabmiumoypb 
wirb  nun  mit  otel  SBaffer  oerbünnt,  worauf  man  eine  frifd)  bereitete  unb  flare 
Söfung  oon  ©djwefelnatrium  fo  lange  l)injufügt,  alö  neue  SJtengen  baoon  nod^ 
einen  weiteren  gelben  9?ieberfd^lag  ^eroorbringen.  !Den  9?ieberf^lag  lä§t  man 
bann  abfe^en,  wäffert  i^n  einige  dltale  auS,  filtriert  i^n,  pre§t  unb  trodfnet 
barauf.  ®ie  fo  gewonnene  garbe  ift  nun  eine  33erbinbung  oon  Sabmium  unb 
©d^wefel,  jugleid^  aber  aud^,  wenn  baS  ßabmiuin  jinf faltig  war,  oon 
unb  ©d^wefel,  Weld)e@  fid^  alö  wei^e  garbe  einmifd)t  unb  in  biefem  f^alle  bie 
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9Jtav§gelbc. 


gelbe  5-arbe  geller  niQcl)t.  ®te  reine  garbe  ober  ba§  ©cl)n)efetcabmtum  befielt 
in  100  ^In.  au8  77,71  (Sabmiuin  unb  22,29  @cl)n3efeL  ^ud)  auf  trodenem 
äöege  fid)  eabmiumgelb  ^erfteÜen,  unb  bieferäöeg  wirb  für  bie  ®arftetlung 
buuflerer  ©orten  eingefdjlagen.  Qn  biefem  gaKe  fällt  mau  au6  ber  fd)mefel- 
fauren  Sabmiumojr^blöfung  erft  ba§  Sabmiumojctjb  burc^  fo^lenfaureö  5<?atron 
unb  mäfd)t  eö  mit  SBaffer  auö.  9Jiau  jerreibt  e§  uad)  bem  2:rodneu  ju  ^uloer 
unb  mengt  eS  mit  ber  ^älfte  feineg  ®emid)tg  an  gepuloertem  ©d)mefel.  ®iefeg 
©emenge  trägt  man  uad)  nub  uad)  in  einen  jum  (Slü^en  er^i^ten  ^effifdjen 
3:iegel  unb  glü^t  bie  SlRaffe  gut  burc^.  9^ac^  bem  (Srf alten  mirb  fie  jerrieben. 
Sft  bie  9)iaffe  nid)t  ^inreid)eub  feurig  gemorben,  fo  fann  man  fie  nod)  einmal 
mit  etmag  ©djtoefel  mif^en  unb  bag  @tüt)en  mieber^olen. 

!Die  garbe  fd)märjt  fid)  uid)t  mie  aubere  gelbe,  namentlid)  bie  ^Bleifarben, 
burd)  ©d)roefelmafferftoffgag.  ©ie  lä^t  fid)  mit  Ultramarin  mifd)eu  unb  alg 
Öl^  2Baffer^  unb  Mfarbe  gebrand)en.  ©ie  ^t  eine  ftarle  ©edtraft.  3n 
fonjentrierter  ©aljfäure  löft  fie  fid)  ooUfommen  unter  ©ntmicfelung  oon  ©c^raefel^ 
mafferftoffgag  anf,  fo  ba§  etmaige  in  ber  f^arbe  entt)attene  ßufäge,  metd)c  in 
©aljfäure  unlöglid)  finb,  hierbei  jurüdbleibeu.  ©eineg  fc^on  oben  ermähnten 
teueren  ißreifeg  megen  mirb  bag  Sabminmgelb  faft  nur  für  feine  Ölmalereien 
jn  Äunftarbeiten  benu^t. 


F.  ölelbc  (5ifcuojt)bforbcn. 

1.  9Jiarggelbe.  ®emifd)e  non  (Sifenoj^b  mit  anberen 
ÜJJetallo^'tjben. 

3n  ben  gelben  (Sifenoj-^bfarben  gel)ören  alle  im  SJUneralrcid)  oorfommeuben 
gelben  ©der,  unb  eg  fd)eint  fein  SBebürfnig  oor^anben,  fie  tünftlid)  barjnfteKen. 
@g  gelangen  jebod)  unter  ber  ^Benennung  SK  arg  gelb  feinere  gelbe  färben  in 
ben  §anbel,  melc^e  33.  ang  3info}:i)b  unb  (Sifenorl)bl)t)brat  beftet)en. 
jE)ag  ©ifeno5i)b^t)brat  an  fic^  erfc^eint  nämlic^,  in  bider  ©d)id)t  anfgeftrid)en, 
gelbbraun,  in  bünner  gelb.  3e  meljr  bem  Sifenoj;t)b^^brat  nun 
gemengt  ift,  befto  me^r  erfc^eint  bie  garbe  rein  gelb  ober  toon  Kaufington. 
SKan  erhält  bag  SKarggelb  burd)  f^äüen  eineg  ®emifd)eg  oon  ßinftitriol  unb 
fd)mefelfaurem  (gifeno^^b  mit  nid)t  überfd)üffigem  Sllfali,  3lugmafd)en  unb 
Xrodnen  beg  Kieberfd)lageg.  3ft  bie  3into};i)bmenge  oormiegenb,  fo  ^t  felbft 
bie  geglühte  f^arbe  nod)  einen  feurigen  me^r  gelben  alg  roten  S^on.  SDiefe 
f^arben  merben  nur  im  lleinen  bargefteHt  unb  oon  ^unftinalern  in  ber  Dl* 
malerei  Oermenbet. 

Sine  anbere  ©orte  oon  SKarggelb  befte^t  ang  @emifd)en  oon  (Sifeno3ci)b 
mit  ®ipg  ober  aud)  ©onerbe.  SKan  löft  10  3:le.  (Sifenoitriol  in  100  Zln. 
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SBaffer  unb  fättt  mit  einer  Ädfmild)  aug  10  Zin.  gebranntem  Äalf  unb 
400  Zln.  2Bafter,  mobei  an^attenb  gerührt  mirb ;  ber  juerft  entftel)enbe  ^Jieber* 
fdjiag,  ein  ©emijd)  non  ®i^)g  mit  (Sifenoj;t)bul^i)brat,  befi^t  eine  unfdjöne  graue 
gärbung,  nimmt  aber  an  ber  ü'uft  bie  getbe  garbe  beg  (gifenoj\)bt)\)bratg  an. 
Xag  fein  gemahlene  ^robuft  mirb  bann  in  bünner  (2d)ict)t  einem  getinben 
@Iül)en  untermorfen ;  fe  ftörfer  unb  länger  geglüht  mirb ,  befto  orangeroter 
mirb  bie  fertige 

(gin  feurigereg  äJiarggetb  entftel)t,  menn  man  ein  ©emifd)  oon  gifenoitriol 
unb  ^laun  mit  einem  mtaix,  33.  ®oba,  augfättt,  mobei  ein  ©emifc^  non 
ßifenoj'^buIt)^brat  unb  3^onerbef)\)brat  erijalteu  mirb,  bag  fid)  bann  an  ber  Snft, 
mie  angegeben,  oj^biert.  Um  bag  unangenehme  5Iugbunften  non  3^atriumfulfat 
an  bem  trodnenben  ^Jßrobuft  ju  nerhinbern,  mu^  ber  ^fUeberfdjtag  gut  auggemafd)en 
merben. 

®er  Sßert  aller  9)Jarggelbe  liegt  nid)t  in  ihrem  garbengianj,  ber  jiemlid) 
gering  ift,  fonbern  in  ihrem  milben  Zon  unb  ber  großen  33eftänbigleit,  bie  alle 
(gifeno^hbfarben  augjeidjnet. 

2.  ©iberiugelb,  bafifd)  d)romfaureg  (gifeno^hb. 

Äommt,  febod)  nur  feiten,  im  Raubet  nor  unb  hat  eine  orange,  rotgelbe 
garbe  mie  manche  (ghromgelbe,  aber  nid)t  non  gleichem  geuer  mie  bie  letzteren, 
(gg  entfteht,  menn  man  (gifend)lorib  mit  überfd)Uffigem  neutralem  chromfaurem 
Äali  nermifdjt,  in  ungleid)eu  5)?üancen,  mobei  meber  aüeg  (gifeu  gefällt,  nod) 
bag  d)romfaure  ^ali  nöüig  jerfe^t  mirb.  gjian  löft  433  2;ie.  friftaüifierteg 
(gifenchlorib  in  tod)enbem  SBaffer  auf,  fe^t  eine  heifee  Söfung  non  1473  STln. 
^aliumbid)romat  ju  unb  fod)t  einige  Beit  unter  Umrühren.  ®er  3f?ieberfd)lag 
mirb  gemafdjen  ufm.,  mährenb  bie  9Jlutterlaugen,  meld)e  djromfaureg  Äali  nebft 
©ifenfalsen  eutholten,  burd)  23ehonbiung  mit  ®oba  in  (gifenojhb^hbi'at  unb 
(ghromat  getrennt  unb  meiter  nermenbet  merben. 

®ag  ©iberingelb  ift  luftbeftänbig  unb  gibt,  mit  331au  gemifcht,  fd)öne 
grüne  f^arbentöne.  (gg  bedt  gut  unb  ift  fomohl  alg  30Bafferfarbe  mie  and)  alg 
Ölfarbe  nermenbbar,  meldje  rafd)  trocfnet.  33efonberg  geeignet  ift  eg  jum 
32Bafferglaganftrid),  inbem  eg  bamit  einen  jementartigen  ^ör^jer  gibt,  ber  felbft 
ber  (ginmirlung  non  flie|cnbem  Sßaffer  miberfteht. 

©iberingelb  löft  fid)  leid)t  in  nerbünnter  ©aljfäure ,  unb  in  ber  Söfung 
gibt  331eijuderlöfung  fogleid)  einen  3^ieberföhlag  non  ber  f^arbe  beg  (ghrom* 
gelbg.  (gg  mürbe  ftatt  beg  (ghromgelbg  unb  d)romfauren  ^alig  jur  (ginmifd)ung; 
unb  gärbung  ber  Bünbmaffen  für  ©treid)jünbhöljd)en  em)3fohlen,  hat  ober 
aud)  hier  leinen  (gingang  gefnnben,  meil  eg  nid)t  ju  biOigen  “ipreifen  hergefteüt 
merben  fann. 
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A^übaltgelb. 


(x.  @elbc  Äobaltfarbeu. 

®elbe  Äobaltfarbe.  Luteolin.  Jauue  indien.  0aIpetrigfaureö 

Äoboltoj:^bfali. 

®te^c  eigentünitid)e,  glänjenbe  unb  feurige  garbe  ift,  obgleich  fali^aüig, 
bod)  üöüig  unlöglid^  in  SBaffer  unb  fonft  alg  Öl*  unb  SBafferfarbe  fe^r  an» 
roenbbar.  3^reg  §ol)en  ^reijeg  tuegen  ift  jebod)  bie  SIniuenbung  biefer  garbe 
auf  bie  ^unftuiaterei  bef^vänft  geblieben. 

9)?an  [teflt  fie  baburd)  bar,  ba^  man  fatpeterfaureS  Äobaltoyljbul,  Co(N03)2, 
in  SBaffer  auflöft  unb  bie  Söfung  mit  gffigfäure  onfäuert;  biefe  Söfung  mirb 
bann  burc^  eine  ?luftöfung  uon  falpetrigfaurem  M  gefällt.  ®ie  Söfung  ton 
falpeterfaurem  ^obattoppbul  fteflt  man  fid)  am  einfo^ften  per,  inbem 
man  ba§  im  Raubet  tiorfommenbe  ftproarje  ^obaltojpb,  CoaOj,  CoO,  im 
flieget  mit  ©cpmefelfäure  erpitjt,  big  bie  überfd)üffige  0cproefeIfäure  üerbompft 
ift,  bann  bie  ^uflöfung  ber  pierbei  gemonneneu,  aug  fd)roefetfaurem  Kobalt» 
ojcpbut,  C0SO4,  beftepenben  roten  5!)?affe  in  2Baffer  mit  fatpeterfaurem  S3arpt 
in  mäfferiger  ?öfung  fällt,  big  fein  meiterer  S'Jieberfcplag  non  fd)mefelfaurem 
iBarpt  mepr  erfolgt.  SUJan  lä^t  festeren  fiep  abfeljen,  befantiert  bie  f^lüffigfeit 
unb  benuljt  fie  bireft  jur  f^äüung  beg  .^obattgelbeg  unter  53erfe^en  mit  (äffig» 
fäure.  3)ie  Söfung  oon  falpetrigfaurem  Äali  nerfepafft  man  fiep  baburep, 
ba|  man  ^alifalpeter  in  einem  eifernen  Siegel  big  jum  ©^meljen  erpiljt  unb 
in  bie  gefcpmoljene  SJiaffe  (gifenfeile  pineinrüprt,  jebod)  niept  mepr,  alg  big 
^uffepäumen  beginnt,  moranf  man  bag  ©cpmeljen  beenbigt.  2)lan  löft  bie 
2)?affe  in  Söaffer  auf,  befantiert  unb  filtriert  bie  Söfung  unb  mifept  bag  giltrat 
ju  ber  mit  gffigfäure  angefäuerteu  ^obaltoppbullöfung  fo  lange  pinju,  alg  nod) 
ein  iliieberfcplag  peroorgerufen  mirb.  gin  anbereg  ^Berfapren  beftept  bariu, 
ba^  man  in  falpeterfaureg  Äobaltoppbulfali,  roelcpeg  mit  ^ali  oerfe^t  ift,  bie 
®ämpfe  ber  Unterfalpeterfäure  leitet,  wobei  alleg  Äobaltoppbul  alg  f^^arbe  oon 
obiger  Bufammenfe^ung  gefäüt  wirb,  ^e^tereg  mu§  jebod)  aud)  bei  bem  erft» 
angefüprten  Sarftellunggoerfapren  eintreten,  fobalb  nur  pinreid)enb  (gffigfäure 
unb  falpetrigfaureg  .^ali  angemenbet  wirb.  iSiefe  jmeite  ©ewinnunggmetpobe 
ift  anbererfeitg  begpalb  niept  befonberg  empfeplengroert,  weil  bie  Sarfteüung 
ber  Unterfalpeterfäure  ebenfo  teuer  ift  wie  bie  beg  falpetrigfauren  Äalig  unb 
notp  ein  fpejieder  2lpparat  erforbert  wirb,  nm  fie  ju  erzeugen  unb  in  bie 
^lüffigfeit  ju  leiten. 

£)b  man  biefe  f^fl^be  oor  fiep  pat,  erfennt  man  baran,  wenn  man  etwag 
baoon  mit  0tpwefetfänre  in  einem  fleinen  ^orjellantiegel  auf  einer  SBeingeift» 
lampe  big  jum  S5erbampfen  ber  0epwefelfäure  erpiljt.  @g  entwideln  fiep  oiel 
falpetrige  Sämpfe  unb  eg  bleibt  ein  roter,  in  2Baffer  mit  roter  f^arbe  löglieper 
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S'JUdftanb  ton  fd)roefel[aurent  unb  f^wefelfaurein  Äobattoj^bul.  ®iefer 
©lü^reft  ^interlä^t  beim  ?luf[öfen  mit  2Ba[fer  feinen  0?ücfftanb,  menn  bie 
If'obaltfarbe  nic^t  mit  einer  33lei*  ober  Söar^toerbinbung  öerfegt  mar. 

®ie  garbe  ift  oermöge  it)rer  UntögUc()feit  mit  ben  meiften  anbeven,  fogar 
fd)mefef^aitigen  Farben,  menn  festere  ebenfalls  unIö§U^  finb,  mifcl)bar. 

H.  @elbc  Slttfcffarku» 

9?icfelgetb.  “iptjoS^i^orfaureg  ^iicfeto^^bul. 

®iefe  garbe  mirb  bargefteüt  burt^  Ratten  oon  fd)mefelfaurem  ober  fal^ieter* 
faurem  S^ideloj’^bul  mit  pbo^p^orfaurem  9?atrium  unb  ©lül^en  beö  ^eügrUnen 
9^ieberf^Iage§  bei  9totgtut^ige.  ®ie  ^arbe  befi|t  einen  angenehmen  garbenton 
nnb  ift  fehr  haftbar. 


J.  ©efbe  ^Bolfrömforlictt. 

1.  Söolframgetb.  SBotframfäure.  W0O3. 

ÜDie  3BoIframoerbinbungen  jeidjnen  fid)  allgemein  burd)  einen  fehr  giän* 
jenben  f^arbenton  aug.  Um  baö  SBolframgelb  barjufteUen,  trägt  man  in 
fd)me4enbe8  fohlenfaitreö  Äali  fo  lange  fein  gefmloerteS  SBolfram  ein,  bits  fein 
Slufbraufen  mehr  erfolgt,  lä^t  erfalten,  fodit  bie  SlJaffe  mit  SBaffer  an«  unb 
fällt  bie  glüffigfeit  mit  Shlo’^calcium  auö.  ®er  entftanbene  9Ueberfd)lag  üon 
molframfanrem^alf  mirb  nun  in  fiebenbe,  mä^ig  oerbünnte  (Salj*  ober  ©al:peter* 
fäure  eingetragen,  big  bie  f^lüffigfeit  no^  fchma^  fauer  reagiert.  9)ian  gie^t 
bag  ©anje  in  Sffiaffer  unb  mäfcht  mit  heilem  SBaffer  aug,  big  bag  f^iltrat 
gerabe  anfängt,  mitd)ig  ju  merben.  ^Dag  UBolframgelb  ift  feurig  zitronengelb 
mit  grünlichem  ©tid)  unb  eignet  fid)  für  SBaffer*  nnb  Ölfarben. 

2.  ©afranbronje.  SBolframfaureg  9Bolframojt)bnatron. 

Um  biefe  garbe  barjuftellen,  fdhmifjt  man  mafferfreieg  jmeifath  toolfram* 
fanreg  9iatron  (erhalten  burch  ^uflöfen  üon  SBolfromfäure  in  fdhmeljenbem 
9?atriummolframat)  ober  outh  ein  ©emif^  üon  7  S;in.  SBolframfäure  unb 
3  ^In.  mafferfreier  ©oba,  in  melcheg  man  fo  üiel  Sßolframfäure  einträgt,  alg 
eg  zu  löfen  üermag,  unb  trägt  in  bie  fdhmelzenbe  SJiaffe  metaHif^eg  ßinn  in 
fleinen  ©tücfen  ein.  !Die  ^riftattbilbung  an  ber  Dberpche  beg  Blang  beginnt 
fobalb,  unb  mon  fieht,  mie  bie  ganze  SJiaffe  bomit  ongefüllt  mirb.  üDie  Sein' 
peratur  barf  hierbei  ni^t  z«  h®^  fteigen  unb  ber  ganze  ^roze§  nur  furze  3eit 
bauern.  Sag  “iprobuft  mirb  mit  heiler  ©alpeterfäure,  bann  mit  9?atronlauge 
gereinigt  unb  gemafchen.  ©g  eignet  fid)  otg  ©rfatj  für  9J?ufiügolb. 
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Operment,  tftealgar. 


K.  Strfenfaöreu. 

darf en,  Dperment,  Auripigment,  9^aufd)gelb,  ^önigg=' 
gelb,  AsaSg.  9tealgar,  ©anbarad),  AsS. 

®iefe  33erbinbungen  merben  entmeber  auf  ^üttenmerfen  beim  9Jöfteu  arfen= 
uub  juglei^  ft^roefelt)attiger  Äiefe  al8  9Zebenprobuft  gemonnen  ober  in  Arfen* 
werfen  burc^  ©ublimation  Oon  ©emengen  auö  ArfenfieS  unb  ©djwefelfieS 
befonberS  bargeftettt.  ©ie  erfdjeinen  bann  alö  I)arte  ©ubtimate  non  mufd)eligem, 
gtafigem  Srud).  9Jfan  nnterfd)eibet  jwei  53erbinbungen  non  Arfen  mit  ©^wefel, 
eine  zitronengelbe  mit  größerem  ©^wefetget)alt;  AsaSg,  ba§  Operment  ober 
gelbe  ©c^wefelarfen,  aud)  gelbeS  Operment  genannt,  beffen  ißuloer  mef)r  ober 
weniger  rein  gelb  ift,  unb  anbererfeitö  eine  l)od)rote  ober  orangerote  35erbinbung 
mit  geringerem  ©d)wefelgel§alt:  AsS,  baS  9fealgor,  rote  Operment  ober  rote 
©d)Wefelarfen,  weld]e8  ein  rötlidjgelbeö  ober  pomeranzengelbeg  ^uloer  gibt. 
Oiefeg  rote  Operment  fann  and)  auf  bie  iBeife  gewonnen  werben,  ba^  man  bag 
gelbe  Operment  mit  ber  entfpred)enben  SJfenge  Arfen  zufammenfd)milzt. 

Oag  9fealgar  ober  rote  ©c^wefelarfen  finbet  fid)  ferner  alg  SJfineral 
friftallifiert  in  fleinen,  rubinroten,  bmd)fd)einenben  ©äulcn.  And)  bag  gelbe 
Operment  ober  gelbe  ©d^wefelarfen  fommt  fertig  gebilbet  im  SJiineralreid), 
bod^  ni^t  ^ufig  oor,  unb  ztnar  in  f^orm  glänzenber  S31ätt(^en  toon  fel)r  geller 
3itronenforbe.  (Sine  ber  le^teren  äljnlic^e  f^arbe  erhält  man,  wenn  man  bag 
9fealgar  mit  mel^r  ©^wefel  zufammenfdjmilzt.  Sni  §anbel  finbet  fid)  überbieg 
nod)  eine  anbere  unb  nie!  giftigere  ©orte  beg  gelben  Opermentg,  weld^e  eigent* 
lid^  nur  burd)  gelbeg  ©d^wefelarfen,  AsaSg,  gefärbte  arfcnige  ©äure  ift  unb 
im  großen  in  ben  Arfenif^ütten  baburd)  ^ergefteüt  wirb,  bo^  man  bie  arfenige 
©äure  mit  wenig  ©d^wefel  fublimiert.  Oiefeg  ißrobuft  entf)ält  oft  über  90  iproz- 
arfeniger  ©äure,  bie  fid)  burc^  fod)enbeg  SBaffer  ougzief)en  lä§t,  unb  ift  alfo 
ebenfo  giftig  wie  bie  orfenige  ©äure  felbft.  33eibe  oben  erwäl)nten  f^ormen  tion 
©c^wefelarfen  finb,  ba  fie  oon  .g)üttem  ober  Arfenwerfen  lei^t  erl)alten  werben 
fönnen,  nid)t  eigentli(^  ein  ©egenftonb  ber  f^arbenfabrifation.  Oiefenigeu 
f^arbenfabrifen,  weld)e  fene  ©d)wefelorfenoerbinbungen  nod)  oerarbeiten ,  faufcn 
biefelben  oon  ben  ^üttenwerfen,  um  fie  ouf  naffen  äHül^teu  zu  mahlen  unb 
l)ierauf  zu  trodnen.  Dubeffcn  t)at  i^r  ©ebroud)  einegteilg  wegen  i^rer  giftigen 
©igenfe^aften,  anberenteilg  beg^alb  abgenommen,  weil  bie  ißreife  gegen  beu 
i)3reig  ber  ©^romgclbnüancen,  weld)e  biefelben  Oienfte  leiften,  üiel  zu  ^od) 
gel^alten  werben. 

Auf  naffem  2ßege  lä^t  fid)  eine  ©d^wefelarfenfarbe  in  fe'^r  fd^öner  l^ell= 
gelber  ilfüance,  weld)e  bie  gef^ä^jtefte  ift,  boburd)  l^erftellen,  ba§  man  in  einer 
Ouantität  ^ali»  ober  iRatronäljlauge  99  Oie.  weiten  Arfenif  auflöft,  aber 
babei  nid^t  me^r  ^Ijlauge  ^inzufe^t,  alg  nötig  ift,  bie  Auflöfung  in  etwa 
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öOOStn.  aßafjcr  ju  beiwivfen.  ^ebenfaÜ«  retc{)t  bie  ^Üljlauge  t)on  100  ZU. 
1J3ottafci)e  ober  150  ZU.  triftatlifierter  ©oba  baju  l)in.  Dann  bereitet  man 
fict)  eine  51uflö[ung  non  ©d)n3efe{natrium  au8  500  Din.  ®Ianberjatj  am  ein= 
fad)ften  babnrc^,  ba^  man  1  DI.  tnafferfreieS  ©lanberfal^  ober  fcl)n)efelfaureg 
gfjatron  mit  Vs  3:1.  gemahlener  ober  gepuloerter  Ooljfohle  in  einem  heffifdjen 
Diegel  fo  lange  glüht,  bi«  bie  ?0^alfe  rnhig  fließt,  bie  le^tere  anSgie^t,  in 
fod)enbem  äBaffer  anflöft  unb  non  ber  jnrücfbteibenben  ^oljle  bie  glüffigteit 
abfiltriert.  Dag  erhaltene  giltrat  fteHt  algbann  im  raefentlichen  eine  Söfung 
non  ©chtnefelnatrinm  bar,  raelcheg  bei  jener  ©d)melsung  nad)  ber  ®Ieid)nng; 

Na2S04  -f  4  C  =  NaaS  -f  4  CO 

entftanben  ift.  SJlan  bereinigt  beibe  geflörte  Söfnngen  unb  feljt  nun  oerbünnte 
©aljfäure  hinju,  ober  gie^t  bie  9Jiifd)ung  in  oerbünnte  ©aljfäure,  mobnrd) 
man  einen  gelben  9?ieberfd)Iag  erhält,  ben  man  auöinäffert,  filtriert  unb  bann 
in  ftart  erhitzten  ‘if5orjeaanfd)aten  augtrodnet. 

^ollunber  h®^  feiner jeit  eine  einfad)e  SJiethobe  jur  Darftellung  non 
©d]n3efelarfenfarbe  beröffentlid)t.  ^JJad)  ihm  foE  man  fid)  eine  ©d)n)efelleber 
babnrd)  ^  '’]^ottafd)e  mit  2  Din.  ©d)n)cfel  glüht, 

moburd)  jebenfallg  ein  EJlehrfad)^©d)n3efeIfaIium  erhalten  n)irb.  Die  geglühte 
^JJaffe  foE  man  in  16  Din.  SBaffer  auflöfen  unb  inarm  filtrieren.  93^an 
föEt  bie  Söfnng  bann  inarm,  inbem  man  nad)  unb  nad)  arfenige  ©äure  in 
fleinen  Portionen  unter  Umrühren  einträgt,  mobnrd)  bie  glüffigleit  erft  braun 
mirb  unb  ffiäter  einen  gelben  ^Jiieberfdjlag  abfeljt,  inährenb  fie  felbft  eine  gelbe 
garbe  annimmt,  man  filtriert  algbann  unb  lä^t  meiter  über  9Jad)t  ftehen, 
mo  fie  einen  meiteren  9^ieberfch^ag  non  au^erorbentlich^^  ©chönheit  abfe(jt,  ber 
ben  IBergleid)  mit  bem  fd)önften  D^ierment  auShätt,  aber  ing 

Die  ©d)mefelarfenfarbe  befiljt  für  fid)  eine  gro^e  ^altbarfeit  in  Öl,  läßt 
fid)  febod)  mit  nieten  garben  megen  ihreg  ©djinefetgehatteg  nid)t  mifd)en,  inoht 
aber  mit  ßinnober  unb  Ultramarin,  ineld)e  felbft  ebenfaEg  ©d)mefetnerbinbungen 
finb.  Die  ^Ärfenfarben  inerben  alg  foId)e  burd)  ihre  noEftänbige  gtüd)tigfeit 
beim  (grhiijen  in  einem  ^orjeEantiegel  über  einer  äöeingeiftlanipe  erfannt, 
mobei  frembe,  nid)t  flüd)tigc  jurüdbleiben.  ^uch  ftarfer  ^Ijtauge 

Ibfen  fid)  bie  gelben  3Irfeniffarben,  nnb  biefe  Söfungen  geben  beim  IBerfeljen  mit 
©äuren  inieber  gelbe  ^liieberfchtäge  non  ©d)mefelarfen. 

L.  öelbe 

EJtufingoIb.  ©d)mefeljinn,  SnSg. 

Diefe  garbe  hat  ein  metaEifd)eg,  goIbähntid)eg  ^nfehen  unb  mürbe  and) 
nor  Einführung  ber  uned)ten  ©olbbronjen  jur  fatfchen  IBergotbung  angemenbet. 
^ie  fteht  beghatb  fehr  gut,  meit  fie  felbft  ein  ©d)mefeImetaE  ift,  baher  nid)t  mie 
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geriebene  SDietaÖbronjen  bur^  [diroefet^altigc  ©afe  unb  ®äm^fe  angegriffen 
wirb.  33on  ben  ©eroinnungöinetboben  be8  ^JDfufingoIbeg,  tt)etd^e§  anf  nerfdjiebenc 
SBeife  bargefteÜt  werben  fann,  foflen  bie  foigenben  angefütjrt  werben. 

9)?an  nerwanbelt  3inn  in  fe^r  fein  jn  fiebenbe  3innfei(e  unb  Der* 
mifdjt  biefe  bann  mit  gleidjen  ATeiten  S^wefel  unb  ©almiaf.  Ober  man 
fdjmitjt  12  Sie.  ßinn  unter  gcitnber  (Srwärmung  mit  6  Sin.  Ouedfilber 
jufammen,  puloerifiert  baö  an^gegoffene  unb  erfattete  ©einifd)  (^Imatgam)  unb 
nermifd)t  eS  mit  7  Jtn.  @d)wefet,  ober  man  rü^rt  ben  0d)wefet  ou^  noc^ 
unb  nad)  ju  bem  fdjmetjenben  ©emifd)  unb  jerreibt  nac^^er  bie  nod)  bem  ^uS=' 
gieren  au8  bem  Siegel  erftarrte  9)?affe,  ber  man  bann  in  beiben  ^äQen  nod) 
7  Ste.  ©almiaf,  notiirlit^  in  “ißnlDerform,  jumengt.  S)a§  eine  ober  anbere 
biefer  ®emifd)e  füllt  man  al^bonn  in  gute  ©InSretorten  unb  er^i^t  biefe  nun 
im  ©anbbabe.  9)ion  feuert  einige  ©tunben  gelinbe,  bann  ftärfer,  oljne  ®Iül)» 
l)i^e  cintreten  ju  laffen,  unb  jwar  fo  lange,  alö  nod)  ®ämi}fe  non  ©atmial 
erfd)einen,  beffen  3ufa^  überl)au))t  nur  ben  3«e(f  ju  ^aben  fd)cint,  um  baburd) 
ba8  (Sntfteben  einer  ju  f)o^en  Semperatur  im  @emifd)e  ju  oerl)üten.  iöei  bem 
juerft  angewenbeten  ©emenge  ift  eö  nid)t  gerabe  notwenbig,  S^etorten  anjm 
wenben,  eg  fönnen  oud)  runbe,  gerob^alfige  ©ublimierfolben  benu^t  werben, 
bie  man  furj  abfd)neibet  unb  tofe  jubeeft.  Sei  ber  jweiten  9J?if^ung  ift  aber 
bie  Serwenbung  oon  5)?etorten  beg^alb  jweefmä^iger,  weil  aug  bem  ©emif^e 
nic^t  nur  ©almiaf,  fonbern  and)  S^lorquedfilbcr  fublimiert,  bag  nod)  ju 
benuljen  ift  unb  fic^  im  |)alfe  ber  tlietorte  fammelt. 

3n  jebein  ^aHe  erhält  man  bie  farbige  ©ubftanj  teilg  alg  ©ublimat, 
teilg  alg  9iUdftanb  auf  bem  Soben  ber  9Jetorte  ober  ber  Kolben.  S)og  ©ublU 
mat  bebedt  ben  le^teren  gewö^nlid)  in  fc^önen  glittern.  Sag  @anje  befte^t 
aug  golbgelben  ©djuppen,  oon  benen  bie  fubtimierten  unb  fc^önften  für  fic^ 
gefammelt  werben.  Seibe  werben  algbann  für  fid)  in  2öaffer  abgerieben  unb 
entweber,  alg  ‘ißuloer  getrorfnet,  unter  ber  Senennung  äUufiogolb,  ober  in 
9Jiufd)eln  gefüllt  unb  getrodnet  alg  9Ji ufd)elgolb  in  ben  ^anbel  gebrad)t. 

jDiefe  gelbe  f^arbe  wirb  Weber  oon  ©alpeterfäure  no^  oon  ©al3fäure,  wie 
bie  gelben  Slei*,  ober  ©abmiumfarben  angegriffen,  wo^l  aber  beim 

^od)en  mit  einem  @emifd)e  biefer  beiben  ©äuren,  wobei  ein  wei^eg,  fd)Wereg 
^uloer  ^urüdbleibt,  weld)eg  bag  in  ©äuren  unb  SBaffer  unlögli^e  3innoypb 
SnOa  ift.  ^e^tereg  wirb  alg  fold)eg  baran  erfannt,  ba§  eg,  mit  @d)wefeU 
ammonium  übergoffen,  halb  gebräunt  wirb. 

M.  @elbe  OuetffiUjetforbcn. 

QJJerfurgelb.  5D^ineralift^eg  Surpetl)  (Surbit^). 

Sag  SJJerlurgelb  ift  bafif^  fc^wefelfaureg  Ouerffilberojpb,  3HgO,  SO3, 
unb  wirb  bargeftellt  bur(^  @r^i{jen  oon  Ouedfilber  mit  ©d)Wefetfänre  unb 


Urangelbe.  ß^rbjeon.  ßanarin. 


217 


ßerfc^en  bei*  SRofje  burd)  2öaffer.  (S§  einen  lebhaften  garbenton  unb 

gro^c  jDedffraft,  ift  aber  fe^r  nnbcftänbig,  au|erbeni  aber  auc^  teuer. 

N.  ÖJclbe  Uranfaröen. 

gaft  alle  Uranoerbinbungen  finb  intenfiö  getb  gefärbt,  fo  j.  33.  Uran- 
oj^b^^brat,  Uranoj-^bbav^t,  fot)tenfaure§  Uranoj^b,  baftfc^  fatpeterfaureS  Uran* 
ojljb,  arfcnfaureg  Urano^^b  ufn».  Se^nif^e  33ebeutung  befigen  tnbeö  nur  bie 

Urangelbe. 

S^o^matcrial  ju  i^rer  ©arftettung  bient  ba§  Uranpec^erj  (unreine^ 
U3O4),  ujetdjeö  mit  ©oba  unb  ©alpeter  beni  0^öften  nnterroorfen  wirb;  babei 
ge^en  bie  ^Verunreinigungen,  mie  3lrfen,  Sotfram  ufm.,  in  roaffcrlööti^e  33er* 
binbungen  über.  ®ag  gemafc^ene  (Srj  mirb  bann  mit  ©dimefetfäure  unb  etroaS 
©alpcterfäure  aufgelöft  unb  bie  Söfung  mit  einem  Überfd)u|  non  ©oba  »er* 
fe^t,  in  meld)er  meitere  33eimengungen ,  mie  Kobalt,  (äifen,  iUiangan  ufro., 
untöSlid)  finb,  mä^renb  ba8  Uranojpb  in  Söfung  ge^t.  Um  anö  biefer  Söfung 
bag  lic^tgetbe  Urangelb  ju  erhalten,  mirb  fie  mit  ©^mefelfäure  überfättigt  unb 
gefoct)t,  wobei  fic^  baö  '^)3robu!t  al8  jarteö ^ßull^er  augfdjeibet.  @in  orangcgelbcö 
^robuft  erljält  man,  wenn  man  bie  lo^lenfaure  Uranojpblöfung  mit  '^Ijnatron 
nerfe^t,  wobei  ein  TOeberfcljlag  non  berfelben  ßufammenfeljung,  aber  anberen 
(Sigenfdjaften  auSfäKt,  welker  geglüf)t  wirb. 

5)ie  Urangelbe  werben  in  ber  ^orjeHan*  unb  ©maillemalerei  nerwenbet. 

0.  ©clbc  ©ti^wefclcponfarbcn. 

3Birb  na^  3!Ballad^  in  eine  gefättigte  S^panfaliumlöfung  ©djwefelwaffer* 
ftoff  eingeleitet,  fo  bilbet  fi^  ein  9^ieberfd)lag,  ß^^rpfean  genannt,  non  ber 
3uf(inimenfeljung  C4H5N3S3,  ber  bie  pbpfilcilifc^en  ©igenf^aften  beö  9Jiufin* 
golbeg  befiljt.  33on  feiner  te^nifc^en  35erwenbung  ift  inbeö  nid)t8  bcfannt 
geworben. 

dagegen  wirb  nenerbingS  bem  bereits  feit  älterer  ßeitbefanntenÄ an ar in, 
einem  OypbotionSprobuft  beS  ©diwefelcpanwafferftoffS,  3lnfmerffamfeit  gefd)enft, 
bie  burd)  feine  guten  (5igenfd)aften  gere^tfertigt  ift.  ®ie  ÜDarftellnng  non 
^anarin  erfolgt  nnd)  bem  J).^^.*^.  9h-.  32  356  non  9}?iller  burd)  (Sinwirlung 
non  djiorfaurem  Äali  unb  ©aljfäure  auf  9il)obanfalje,  j.  33.  9?^obanlalium, 
unter  (äin^altung  folgenber  33ebingungen  unb  3Ibfd)eibungSmetl)oben :  9i^oban* 
falium  3kg,  33i3affer  6kg,  d)IorfaureS  ^ali  ©aljfäure  non  210B 

6  kg.  3n  einem  geräumigen  irbenen  @efä§  werben  3  kg  9i^obanfalium  mit 
6  kg  fod^enbem  3Baffer  gelöft,  300  g  d^lorfaureS  ^ali  ^injugefügt  unb  nad) 
Umrül)ren  mit  2400  g  ©aljfäurc  nerfe^t.  ®aS  ©emifd^  wirb,  wenn  nötig, 
fc^wad)  erwärmt,  bis  bie  naö^  einigen  Syhnuten  entfte^enbe  9ieaftion  (ein 
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teilte«  ^lufraaÜen  on  einzelnen  ©teüen)  fic^  faft  ganj  gelegt  ^at.  3ft  bie 
9?eaftion  auf  biefe  5lrt  ciugeteitet,  fo  ftetlt  man  baö  ®efä^  in  fatteS  SBaffer 
unb  fügt  bie  übrigen  1200  g  d)lorfanre8  Äali  unb  3600  g  ©atjfäuve  nad]  unb 
nad)  in  {{einen  “ißürtionen  {)inju.  Die  Demperatnr  be§  @emifd)eg  ntufe  mä^renb 
ber  Dperation  auf  etroa  SO^C  geljatten  werben.  Der  gebitbete  orangefarbene 
9^ieberfd){ag  wirb  breimal  mit  ^ei^em  Gaffer  bnrc^  Defantation  auSgewafc^en, 
bann  auf  einem  l^einwanblolier  gefammett  unb  big  jur  neutralen  9ieaftion  aug* 
gewafdjen,  abgepre^t  unb  getrodnet.  Um  aug  biefem  S'ioljprobnft  ben  f^arbftoff 
ju  erljalten,  wirb  folgenbeg  55erfa^ren  eingefd)lagen :  1  Dl.  S^o^probuft,  1  Dt. 
^'aliuml)t)brat  unb  20  Die.  beftiüierteg  ißaffer  werben  big  ^ur  nötigen  Söfung 
erpiljt;  bie  bunfelrote  Vöfung  wirb  burd)  äöoHe  filtriert  unb,  Wenn  fie  big  anf 
40«  C  abgetüptt  ift,  mit  20  Din.  ^tpptalfopol  oon  90^roj.  öerfe^t  unb  bag 
©anje  für  24  ©tunben  anf  bie  ©eite  gefteKt.  Der  gebitöete  rbtlid)  =  orange* 
farbeue,  förnig*friftaüinifd)e  9Ueberfdlag  (eine  ?5erbinbung  beg  f^urbftoffeg  mit 
^ali)  wirb  abfiltriert,  abgepre^t  nub  getrodnet.  Dag  alfopolifd)e  S'üU’at  wirb 
nad)  ^bjug  beg  Sltfopotg  burd)  ©d)meljen  auf  9?pobanlatium  oerarbeitet.  Um 
ben  f^arbftoff  aug  ber  ^aliunwerbinbuug  ju  ifolieren,  wirb  biefe  in  10  Dtn. 
äßaffer  getöft  unb  bie  Söfung  mit  jur  '^lugfättung  beg  f^arbftoffeg  l)inreid)enber 
SJienge  ©aljfäure  oerfe^t,  ber  gebilbete  braune  9^?ieberfd)tag  non  .^auarin  ang* 
gewafd]en,  abfiltriert  unb  getrodnet.  Dag  Ä'onarin  bilbet  einen  fd)weren, 
bnnfel  rotbraunen,  gtönjenben  Körper,  unb  ift  unlöglid)  inäöaffer,  ^Ifopol  nnb 
^t^er.  S3on  fonjentrierter  ©cpwefelfäure  wirb  eg  aümäptit^  unter  SBitbung 
oon  fdjwefliger  ©äure  aufgetöft.  Dag  ^anarin  jeigt  bag  c^emifi^e  5Serpatten 
einer  ©änre,  jerfegt  foptenfaure  ^Italien  unb  bie  foplenfaüren  ©alje  ber  atfati* 
fd)en  ßrben  unter  33itbung  oon  ©aljen,  Oon  benen  bie  ber  ^Ifalien  in  SBaffer 
löglid)  finb,  wäprenb  bie  ©alje  ber  altalifdjen  @rben  unb  ©d)Wermetane  atg 
farbige  9Ueberfd)täge  erhalten  werben.  3luf  ©runbtage  angefteüter  ^nalpfen 
wirb  bie  ß^f^i'^^tti^ttfcfjung  beg  ^auaring  burd)  bie  formet  C6N4O2H4S5 
auggebrüdt,  bie  ber  ©alje  burd)  bie  allgemeine  f^ormet  C6N4O2M2H2S5. 

©^on  imöapre  1829  patÖiebig  ('’f3oggcnborffg  ^nn. XV,  548)  3lrbeiten 
über  bie  Siuwirfung  oon  trodenem  Splorgag  auf  gefepmot^ene  9il)obanfalje 
r)eröffentlid)t,  bereu  9^efultate  fid)  in  Äürje  bapin  jufammenfaffen  laffen,  ba^ 
$?iebig  unter  ^uwenbung  beliebiger  ^iljegrabe  unb  mit  unbefd)rän{ten  Sptor* 
mengen  arbeitete  unb  ba^  babei  (il)torfd)wefet  unb  ©ptorepan  gagförmig  ent* 
wid)cn,  wöpreub  ein©ubtimat  unb  ein  fefter  9iüdftanb  blieben.  Die^lnatpfen 
biefer  letzteren  Körper  ftimmen  mit  ©d)wefelct)an,  weld)eg  Siebig  ju  erpatten 
erwartete,  niept  überein,  unb  eg  ift  unoerfennbar,  ba§  bie  refultierenben  ©toffe 
nid)t  oon  einpeitlid)er  ßufammenfeljung  waren,  ba  Öiebig  nad)  einer  anberen 
in  ^oggenborffg  5lnn.  XV,  559  oeröffenttid)ten  3lrbeit  bei  genügenb  tanger 
Sploreinwirfung  unb  genügenben  Demperaturen  ben©d)wefel  ganj  augjutreiben 
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iniftanbe  ttjar  unb  ju  bem  fd)tt)efelfreten  ^ör^jer  SKetton  gelangte.  9Jian  ^at 
nun  biud) 33erfud)e  feftgefteüt  (3). 9?r.  101804  non ® olbberg,  0tet3er* 
mann  unb  gtemming),  ba^  man  in  guter  Ausbeute  einen  ted)nij^  mertnotten, 
je^r  intenfiben,  gelben  garbftoff,  inetdjer  33aumtt)otIe ,  Seinen,  ^]3apier  ufra. 
bireft  lid)t*  unb  feifened)t  färbt,  ertjätt,  wenn  man  bie  Siebigfd)en  ^trbeitß* 
bebingungen  in  mefentUt^en  ‘ipnnften  abänbert,  inbem  man  1.  beftimmte 
Temperaturen  einl)ält,  2.  bag  über  baö  gefdjmotjene  9?^obanfatj  geleitete  trodene 
@ag  (S^tor  ober  0rom)  nur  in  äquioatenten  9)iengen  (b.  1  2lt.  ^atogen 

auf  1  9Jiot.  9i^oban)  jur  5lnwenbung  bringt  unb  3.  bie  in  9ieaftion  befinbtidje 
9Jiaffe  in  fortwäfirenber  Bewegung  ^äÜ.  3Benn  bie  Operation  fo  geleitet  wirb, 
baB  bie  Temperatur  beg  9i^obanfatjeg  200«  C  nid)t  überfteigt,  fonbern  jwifd)en 
100  unb  200°  bleibt,  unb  wenn  nur  äquioalente  SJiengen  oon  trodenem  (S^lor 
ober  ©rom  jur  (Sinwirfung  gebrad)t  werben,  alfo  auf  1  9Jiot.  9i^obanalfati 
1  %t.  e^lor,  bagegen  auf  1  mol  9il)obanerbalfali,  33.  Üt^obancalcium,  2  3lt. 
(S^lor,  fo  entweid)t  Weber  ei)torfd)wefel  nod)  S^lorcpan,  nielme^r  wirb  bag 
eingeleitete  S^lor  bjw.  33rom  non  bem  9i^obanfalj  noUftänbig  abforbiert,  wenn 
man  bafür  0orge  trägt,  ba^  bag  fReaftionggemifd)  in  fteter  ^Bewegung  bleibt, 
bamit  bem  einftrömenben  ®afe  ftetg  neue  33erü^runggpd)en  geboten  werben. 
T)ieg  lä^t  fid)  burd)  SSenul^ung  einer  mit  ®ag  gereisten  rotierenben  ^ugelmü^le 
erreidjen.  Sßenn  bie  9ieaftion  beenbet  ift,  wag  man  burd)  Ibmeffen  ober 
9lbwiegen  beg  angewenbeten  9it)obanfaljeg  unb  ber  einwirfenben  (Sagmenge 
erfennen  unb  wag  man  bei  Unterlaffuug  biefer  SSJia^regel  an  bem  beginnenben 
(gntweid)en  non  (5l)lorfd)wefel  unb  (S^lorcpan  erfennen  würbe,  fo  nerbleibt  ein 
rotbraun  gefärbteg  93robuft,  weld)eg  nad)  bem  @rf alten  burd)  luglaugcn  mit 
Sßaffer  non  gebilbetem  ^alogeualfali»  ober  *erbalfali  befreit  wirb.  T)er  ner* 
bleibenbe  9füdftanb  ift  ein  gelber  garbftoff,  weldjen  man  bel)ufg  bequemer 
9lnweubung  entweber  in  feine  9fatriumnerbinbung  in  ber  nad)folgenb  befc^rie* 
beneu  SBeife  überführt,  ober  aug  biefer  in  fonjentriertefter  gorm  burd)  Ber* 
fefeung  mitSalsfäure  erljält,  wie  gleid)fallg  in  nad)fte^enbem  Seifpiel  befd)rieben. 
33eifpiel:  (Sr^i^t  man  8 kg  9?^obannatrium  in  einer  Äugelmü^le  auf  160 
big  180°  unb  leitet  3,5  kg  trodeneg  (3l)lorgag  barüber,  fo  erhält  mau  ein 
brauuroteg  ^ulner.  Silan  wäfd)t  biefeg  mit  SBaffer,  woburd)  (S^lornatrium 
entfernt  wirb,  unb  erwärmt  ben  9lüdftanb  mit  5  kg  Sl^natron  in  50  big 
100  Siter  Söaffer  auf  etwa  60°  C.  Tann  läfet  man  erfalten,  filtriert  unb 
mäfd)t  ben  9lüdftanb  mit  1  big  2  proj.  Sfatronlauge  aug.  (Sin  blaBgelblidier 
Körper  gel)t  in  Söfung,  unb  bag  Burüdbleibenbe  ift  bie  Slatriumnerbinbung  beg 
gelben  f^avbftoffg ,  aug  weldier  ber  f^arbftoff  burd)  Bevfeljen  mit  ©äure  unb 
Slugwafc^en  alg  ein  braungelber,  beim  Trodnen  bunfler  werbenber  9lieberfd)lag 
abgcfd)ieben  wirb.  33erwenbet  man  9il)obancalcium ,  fo  finb  7,1kg  (5^lor  auf 
15,6kg  9l^obancalcium  anpwenben,  ba  1  SJlol.  Sl)lor  erforberlid)  ift,  um 
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1  SD'ioI.  S^alctum  au8  feiner  Sfi^obannerbinbung  auöjufdjeiben.  Sie  S^Ior  unb 
33rom  tnirft  and)  @d)n)efelfäurean^öbrib  auf  SJ^obanfa^e  ein  unter  SSilbung 
eine«  braunen  Körpers  non  garbftoffnatur.  ®ie  ©ebingungen  in  bejug  auf 
Temperatur  unb9Jll^ren  ber9)Jaffe  finb  bie  gteid)en  mie  oben;  1  ÜJiol. 9?^oban» 
falj  erforbert  jebod)  1  9J?oI.  SO3,  inbem  fid)  juerft  SO3  mit  bem  ajietaü  be§ 
S^^obanfaljeS,  33.  Kalium,  ju  K2SO3  oerbinbet  unb  bann  biefeö  fic^  mit 
toeiterem  SOg  umfe^t  nad)  ber  gormel  K2SO3  +  SO3  =  K2SO4  -f  SOg. 

III.  ’^ote  un6  orangerofe  ^arßen. 

Sieben  benjenigen  roten  Farben,  meldje  alg  (Srbfarben  anjufe^en  unb  unter 
biefen  fd)on  früher  befprod)en  finb,  ju  benen  aifo  nanienttid)  bie  roten  ©ifen» 
o^bfavben,  bie  Oevfd)iebenen  gebrannten  Dder  unb  ber  33ergjinnober  get)ören,  ift 
bie  3ln3al)l  ber  fUnftlid)  bargefteKten  roten  garben,  ber  roten  SRineralfarbcn, 
eine  Derl)öltni§mä§ig  befdiränfte.  35on  biefen  l)at  nur  eine  möbrenb  eine« 
langen  ^eitraumeö  unoeränbert  bi«  jur  ©egemnart  it)ren  9?ang  behauptet, 
nämlid]  ber  3 in no ber.  Tie  jeljt  toeniger  tt)id)tige  S)iennige  ift  gIeid)faC[« 
lange  befannt.  Ta«  S^romrot  ift  erft  nad)  ber  t^ntbedung  be«  Sbrom«  unb 
feiner  SSerbinbungen  eine  ^anbel«mare  getoorben;  einige  anbere  rote  fUnftUd) 
berfteObare  gntben  bnben  ficb  teil«  megen  i^re«  bol)en  ^^reife«,  teil«  megen 
geroiffer  unoorteilbafter  (Sigenfd)aften ,  teil«  meil  fie  nid)t  befonber«  befannt 
geraorben  finb,  feine  allgemeine  ^Inmenbung  unb  9^ad)fvage  jn  nerfd)affen  oer= 
mod)t. 

A.  fHote  Qucrffilberforbcn. 

1.  3tnnober.  9?ote«  ©cbmefelquedfilber,  HgS. 

Ter  geringfte  Teil  be«  in  ber  üJialerei  toerbraud)ten  unb  in  ben  Raubet 
fommenben  3tnnober«  ift  nntürlid)er  ober  fogenannter  Sergjinnober,  ber, 
um  broudjbare  Sore  ju  fein,  nur  gemal)len,  gefd)lämmt  uub  getrodnet  ift; 
bie  größte  3[)fenge  bagegen  unb  bie  fd)öneren  ©orten  finb  immer  ein  fünftlid) 
bargeftedte«  ^f3robuft,  ioeld)e«  gleid)n)ol)l  biefelbe  3nfnmmenfc§ung  bnt  wie  ber 
notürlid)e.  Tie  TarfteC(nng«weifen  be«  3innober«  finb  oerfcbteben  unb  werben 
in  ben  3innoberfabrifen  eigentli^  gel)eim  gehalten,  jebod)  ift  weiter  nicht«  baoon 
geheim,  al«  f leine  35orteile,  welchen  mon  3ufd)rcibt,  bo^  bo«  ^^robuft  ber  einen 
f^abrif  fchöner  al«  ba«  ber  anberen  ift. 

(5«  loffen  fith  jwei  9J?ethoben  ber  3itntoberbarfteflung  ooneinanber  unter- 
fd)eiben.  Tie  öltefte  dRethobe,  nod)  welcher  on^  jeljt  nod)  ber  meifte  3iitnober 
bargeftedt  wirb,  hei^t  bie  dJielhobe  auf  trodenem  Sege,  weil  feine  Tarftedung 
mit  trodenen  Sdiateriolien  gefd)icht,  gum  Unterfchiebe  gegen  bie  neuere,  bei 
welcher  fie  mit  naffen  dJJaterialien  Oor  fich  geht.  (Srftere  ÜJfethobe  würbe 
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früher  ^auptfäd)Ud)  in  ^oHanb  auSgeübt,  unb  tnivb  nod)  inSbria  befolgt; 
bie  le^teve  ADarftellungömet^obe  wirb  bagegen  in  ben  c^emif(^en 
jDentf^Ianbö  angetnenbet,  nnb  jraar  roie  e8  fd)emt  nnr  ba  anöfd)lie^li^. 

a)  3  innoberfabrifation  nuf  Irodencm  SOßegc. 

©ie  bern^t  baranf,  ba^  ©d)iüefet  nnb  Onedfilber,  innig  miteinanber  üer* 
rieben,  fi^  ;^n  einer  pntnerigen,  jd)n)arjen  SJiaffe,  bem  fdjtnarjen  ©d)iuefeiqucd‘ 
(Uber,  ^emifd^  nerbinben,  roelc^ein  jwar  anfangs  no^  freier  ©^inefel  nnb  freies 
Onecffilber  beigeinengt  fein  fann,  beren  33erbinbung  feboc^  bnv^  lange  fort* 
gefegtes  S'Jeiben  enblid)  and)  jn  beroirfen  ift.  ®aS  fo  erl)altene  fdjinarje 
©d)tt)efelqnedfilber ,  ber  fogenannte  fd)tnavje  ^tnnober,  ^at  jwar  eine  gleid)e 
^emifdje  ßufnnnnenfe^nng  raie  ber  eigentlid)e,  ber  rote  ßinnober,  nnterfd)eibet 
fid)  jebod)  Don  le^terem  burd)  eine  abineidjenbe  ^norbnnng  ber  SKolefüle,  inbem 
baS  fd)iDarje  ©djttjefelqncrffilbcr  amorpl),  baS  rote  hiftoüinifd)  ift.  S)aS  fd)\üar5e 
©t^roefelquedfitber  get)t  bnrd)  Sv^iljnng  bis  jn  einer  ©emperatnr,  bei  tDeld]er 
bie  ^Berbinbiing  ®ampfgeftalt  annimint,  in  roten  ßinnober  über.  ®iefer 
Übergang  ift  jugleid)  mit  einer  er^eblidjen  Sßärmeentmidelung  Derbnnben,  bie 
jnmeilen  bei  jener  ©r^ignng,  menn  bie  Uniänbernng  jn  ))löulid)  Dor  fid)  ge^t, 
eine  (äj)Dlofion  Dernrfac^en  fann.  SRan  fnbliiniert  ba^er  bie  fdimarje  53erbin* 
bnng  in  geeigneten  5lpparaten,  tüobei  fid)  ber  jDampf  beS  fd)tDar^en  ©d)mcfel* 
qnedfilberS  als  roter  3iDnober  fonbenfiert.  3Jtan  fnc^t  nebenbei  bnrc^  geeignete 
^ortid)tnngen  bie  Kämpfe  Don  etma  überfd)üffig  Dor^anbenein  ©c^mefel  ^n 
entfernen;  bie  Unreinigfeiten  beS  OnedfilberS,  frembe  'dJtetotle,  bie  eS  entl)ätt, 
bleiben  babei  als  ©djmefelmetalle  jnrUd  nnb  fönnen  ben  Zinnober  nid)t  ter* 
nnreinigen,  meil  l'ie  nid)t  flüd)tig  finb.  (SS  ift  alfo  bei  biefer  f^abritation  felbft 
ein  nid)t  üoUftänbig  reineS  Onedfilber  anmenbbar. 

Sm  großen  fteüt  man  bie  fd)marje  SSerbinbnng  bar,  inbem  man  entmeber 
ouf  18  2;te.  ©d)iDefet,  bie  man  in  einen  eifernen  Reffet  bringt  nnb  fdjiniljt, 
100  Slle.  Onedfilber  nad)  nnb  nad)  einrü^rt,  baS  ©emenge  mit  einem  'ipiftill 
jerreibt  nnb  bie  SJfaffe  bann  jnr  unten  befd)riebenen  ©nblimation  in  Der* 
fc^toffenen  trügen  Derma^rt,  tDeld)e  nnr  einige ‘’)5fnnb  berSRaffen  faffen.  ^ei 
bem  (Sinrü^ren  enlftel)en  jnmeilen  ©iplofionen ,  bie  man  bnrd)  langfamercS 
3nbringcn  beS  DnedfilberS  nnb  gelinbereS  (Sr^iljen  Dermeiben  fann.  Ober 
man  füllt  ben  ©djraefel  im  33ert)ältniS  Don  19  $ln.  auf  100  Oie.  Onedfilber 
in  größere  Sfoüfäffer  mit  inroenbig  Dorftet)enben  Seiften,  nnb  tä|t  bie  Raffer 
mit  bem  ©emift^  mehrere  Oage  rotieren.  @S  entfielt  hierbei  bie  nämlidje 
ißerbinbung  mie  im  Dorigen  f^alle,  unb  biefelbe  wirb  ebenfo  Dertna^rt.  53eibe 
‘'fJröparate  merben  nun  fublimiert. 

Oie  ^oHönber  fublimiercn  bie  'üJfaffe  in  irbenen  ©ublimierfolben  auS 
feuerfeftem  Oon.  Oiefe  ©efä§e,  rnoDon  melirere  jugleid)  er^i^t  merben,  f)ängen 
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ju  brei  ober  toter  tn  einer  gu^eifernen  “ißlatte  auf  einem  0^anbe.  ®ie  Patte 
bebecft  ben  f^euerraum  eine«  £)fen«,  unb  bie  ©efä^e  ge^en  ju  Vs  i^ver  $öt)c 
in  benfetben  tjinab,  mä^renb  Vs  über  bie  glatte  ^ertoorfte{)t.  ©ie  befüjen  in 
i^rerTOtte  eine  5,2  biö  7,8  cm  meile  Dffnnng,  finb  48  bi«  62  cm  t)od),  38  cm 
im  ®urc^meffer;  bie  ^eijnng  fann  mit  STorf  erfolgen.  25or  bem  (ginfe^en 
ermatten  bie  ©ubUmiergefä^e  nod)  einen  33efd)Iag  toon  2:on  nnb  ^nt)^aaren, 
bamit  fie  nid)t  fo  leid)t  jeipringen. 

®ie  ©ublimiergefä^e  merben  fef)r  tangfam  ert)ii?t,  big  fie  bnntelrot  gülf)en;. 
atgbann  toirb  in  febeg  ®efä§  ein  ^rug  (f.  oben)  tooü  fdiioarjen  ©t^ttoefetqued=- 
fitberg  eingetragen,  moranf  gntjUnbnng  nnb  Entflammung  erfolgt,  ©pater 
merben  immer  je  jmei,  brei  unb  mehrere  Ärüge  tooll  begfelben  ©d)mefelqued* 
filberg  nad)einanber  in  jebeg  ©nblimiergefä^  gefdjüttet,  nff.,  big  bie  toort)er 
ermittelte ,  für  bie  @rö§e  beg  ©efäfeeg  paffenbe  Onantität  eingetragen  ift ,  nnb 
febegmal  mirb  erft  bann  eine  neue  Portion  eingetragen,  menn  bie  entfte^enbe 
glamme  f^mä^er  gemorben  ift.  5)ur(^  biefe  aümä^lit^e  33efc^idung  ber  @efä|e 
toerptet  man  eine  nachteilige  ©teigerung  ber  $i^e.  9^ad)  bem  Einträgen  ber 

ganjcn  Onantitcit  beg  @emifd)eg,  unb  menn  bie  f^lamme  fid)  toerminbert 
alfo  jtemlid)  aller  überfd)üffiger  ©djmefel  entfernt  ift,  mirb  auf  bie  Öffnung 
ber  ©ublimiergefähe  eine  eiferne,  einige  ßoll  biefe  Patte  gelegt,  nnb  bann  bag 
i^euer  jnr  eigentlid)en  ©ublimation  beg  ßdtnoberg  toerftärtt.  ®amit  mirb  bie 
^)ßlatte  öfterg  gelüftet  unb  bie  6i(je  fo  gehalten,  ba§  bie  auch  im  SBerlaufe  beg 
©ublimationgprojeffeg  immer  nod)  hertoorbred)cnbe  flamme  beim  Stbheben  ber 
eifernen  glatte  nnr  einige  hi^ü)  aug  ber  Öffnung  herangfd)lägt,  aber  nid)t 
höher  mirb,  ober  ganj  erlifdjt.  äw'^'^üen  mirb  aud)  bie  9Jiaffe  im  ©efö^e  mit 
eifernen  ©täben  umgerührt,  mobei  jebod)  toermieben  mirb,  ©taub  ju  toerurfadjen,. 
ber  an  bag  ©ublimat  fommen  tonnte.  9^ad)  ungeföhr  36  ©tunben  ^euet-'ung,. 
mo  enblid)  bei  ftarfer  §il?e  bie  f^^atotme  aufhört  unb  fidh  and)  an  bie  eifernen 
Patten  3tnnober  anlegt,  lä^t  man  bagf^ener  auggehen,  jerfd)lägt  bie  ©ublimier' 
gefä^e,  in  benen  nod)  ein  9?üdftanb  jur  fpnteren  ©ublimation  ober  jur  ©nblima' 
tion  für  fid)  bleibt,  menn  genug  banon  gefammelt  ift.  !J)en  ^innobev  trennt 
man  toon  ben  ©d)erben;  berfelbe  ift  nun  alg  ©tüd ji^titober  jur  meiteren 
Verarbeitung  fertig. 

3:n  3bria,  mo  bag  5[liifd)en  beg  Duedfilberg  unb  ©d)mefelg  in  ben. 
befp-iebenen  Ü^otlfäffern  gefd)ieht,  erfolgt  bie  ©ublimation  nicht  in  irbenen, 
fonbern  in  bimförmigen,  gu^eifernen  Kolben,  auf  melche  man  irbene^elme  fe^t, 
bie  mit  irbenen  Vorlagen  toerbunben  finb.  3)iefe  Kolben  faffen  50  kg  ber 
fd)marjen  9)?affe ;  nad)beni  fie  hineingefüClt  morben  ift,  mirb  fie  erft  unter  lofer 
Vebedung  ber  Äolben  mit  einem  eifernen  §elm  erhp,  um  überfd)üffigen 
©d)mefel  unb  hh9'^'5f^opifd)eg  SBaffer  augjutreiben.  äBenn  fid)  an  ber  ^Johr* 
Öffnung  beg  eifernen  öelmeg  eine  f^lamme  ^eigt,  mag  innerhalb  brei  big  toier 
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(Stunbcn  erfolgt,  fo  trirb  ber  eiferne  §elm  obgenommen  unb  ftott  beffen  ber 
irbene  ^elm  mit  einer  35orloge  angelegt,  bie  gugen  n3erben  lutiert  unb  e«  mirb 
fo  lange  gefeuert,  al«  nod)  eine  f^Iamme  an  ber  $elmöffnung  erfd)eint;  roirb 
biefelbe  Heiner  ober  l)ört  fie  bei  berfelben  Neuerung  jeitmeife  auf,  fo  lö§t  man 
erfalten.  2)er  9teft  im  Kolben  mirb  für  fic^  nod)^er  mieber  weiter  fublimiert. 
®er  Zinnober  im  §elm  n3irb  burd)  beffen  3erfd)lagen  loggemadjt.  3)er  rote 
©tüdjinnober  wirb  non  bem  i^m  an^dngenben  fd)war3en  3innober  burd)  äJieffer 
getrennt,  unb  le^terer  ebenfadö  jn  weiterer  ©ubiimation  nerwenbet.  ®er  ©tüd* 
jinnober  fommt  jur  53erarbeitung  für  fid). 

33ei  biefer  2Retl)obe  finb  aüerbing«  bie  tönernen  ©ublimiergefö^e  umgangen. 
£)bwol)l  baö  (äifen  ben  ßinnober  bur^  ©nt3iel)ung  non  ©c^wefel  jerftört,  fo 
foü  fid)  bod)  ^ier  ba«  ©ublimiergefö^  halb  mit  einer  Trufte  non  ©d)wefeleifen 
überjie^en,  welche  bann  bie  weitere  ßinwirlung  be8  ßifenö  nerl)inbert. 

5)er  ©tüd^innober  wirb  burd]  ^ermaljlen  unb  ©c^lömmen  in  ben 
gewb^nlid)en  ])ulnerigen Zinnober  oberSBermillon  nerwonbelt.  ®nrd)  33el)onb* 
lung  mit  %lalilaugen  bei  niebriger  ^lemperntur  foll  er  ein  größere«  f^euer 
erholten  unb  überhaupt  fd)öner  werben.  3)enn  hierbei  wirb  teil«  bag  etwa  nod) 
nor^anbene  ft^warje  ©d)wefelquedfilber  in  roteS  übergefü^rt,  teils  beigemengter 
freier  ©^wefel  burd)  Sluflöfung  entfernt,  unb  fomit  burd)  beibe  SBirfungen  bie 
f^arbe  beS  ßinnoberS  er^ö^t. 

b)  Sinnoberfabrifation  auf  nafjent  SBcge. 

es  ift  fid)er,  ba^  auf  naffem  Söege  ßinnober  ^ergefteHt  wirb,  beffen 
©d)önt)eit  bie  bcS  fublimicrten  ßinnoberS  übertrifft,  unb  ber  bem  d)inefifd)en 
gleid)  tommt,  beffen  33ereitungSweife  bis  fei^t  nid]t  junerlöffig  befannt  geworben 
ift.  ^ird)f)off  gab  für  feine  Bereitung  bie  folgenbe  Sßorfd)rift.  SUian  fott 
300  3:ie.  Dncdfilbcr  mit  68  Stln.  ©d)wefel,  mitl)in  über  Vs  letzteren  mc^r, 
als  jur  Gilbung  non  ©d)Wefelqucdfilber  notwenbig  ift,  jufaminenrciben ,  unb 
jwar  jnle^t  mit  einigen  ©topfen  ttjtali,  bis  baS  ©emenge  feine  Duedfitber= 
fügeld)en  mcf)r  jeigt.  ©)aS  entl’tanbene  fd)war3e  ©d]wefelquedfilber  foH  mon 
mit  160©ln.t|faU,  mit  160  ©ln.  Soffer  gelöft,  unter  erfalj  beS  nerbunfteten 
Soffers,  fo  bafe  bie  9Jlaffe  nie  troden  wirb,  fonbern  ftetS  einige  Linien  t)od) 
non  ber  glüffigfeit  bebedt  wirb,  bei  fel)r  mäßiger  Sänne  bigerieren.  (gS  tritt 
nad)  einigen  ©tunben  eine  garbennerönbernng  inS  23raune  ein,  bann  niel  rafd)er 
in  5Rot,  unb  man  bigeviert  nun  o^ne  weiteren  Sofferjufa^  unter  ftetigem  Um* 
rühren,  bis  bie  SJiaffe  gaHertortig  geworben  ift  unb  baS  ^ö^fte  geuer  erreit^t 
l)at.  Öe^t  mu§  baS  ®efä§  mit  bem  ^n^olt  fogleid)  nom  geuer  genommen 
werben,  weil  fonft  bie  garbe  inS  ^Braunrote  übevgef)t.  23effer  ift  eS  febod)  nad) 
Äird)f)off,  non  ba  an,  wo  bie  Stoffe  rot  geworben  ift,  bie  Silbung  ber  f^orbe 
nid)t  mel)r  auf  bem  freuet  311  nollenben ,  fonbern  baS  ©emifd)  einige  ©age  bei 
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gatij  geltnber  SBörme  ju  bigeneren,  öon  3eit  gu  ßeit  umjiivü^ren  unb  nadj^er 
abjulaugen,  unb  jtuar  erft  mit  frf)mad)er  Äatilauge  unb  juleljt  nod)  mit  äßaffer. 
©ü^te  man  gleid)  anfangs  mit  reinem  SBaffer  auö,  fo  mürbe  au«  bcr  gtüfj'ig* 
feit,  bie  ©djmefelquedfilber  gelöft  enthält,  etmaS  baoon  nieberfallen  unb  ben 
Binnober  verunreinigen.  ®ie  glüffigfeit,  bie  ©d)mefeIqued[Uber  entlüft,  läfet 
baSfetbe  nat^  unb  nad]  burt^  ©te^en  an  ber  ?uft  nieberfaüen. 

Dbige  ?[)?et^obe  ift  jebot^  meber  einfat^,  no^  fidler,  no^  mo^Ifeil,  um 
banad)  arbeiten  ju  fönnen.  ©idjerer  ift  ba8  3?erfa^ren,  nad)  meld)em  man 
OuedfUber  in  einer  ?öfung  von  günffad)*©d)mefelfalium  fo  lange  unter  (Sr* 
märmung  mittet  eines  ^iftittS  reibt,  bis  eS  in  eine  bunfelrote  pulverige  9Jfaffe 
toermanbelt  morben  ift,  von  ber  man  bie  33rüf)e  abgie^t.  tiefer  nod^  unonfe^n* 
Ud)e  Binnober  mirb  nun  in  eiferne  ^fännc^en  gebrad)t,  barin  mit  menig  ver* 
bünnter  ^^louge  angerü^rt  nnb  nnn  bei  einer  Semfjeratnr  von  40  bis  öO» 
ermärmt,  bis  er  brennenb  rot  erfd)cint,  morauf  man  erfalten  fä^t  unb  ouS* 
mäffert.  Sei  jn  großer  (Srmärmung  ge^t  and)  ^icr  bie  garbe  inS  Sraunrote 
Uber,  maS  ju  vermeiben  ift.  3)ie  braunrote  garbe  fotl  fid^  febod)  baburd)  mieber 
befeitigen  laffen,  ba§  man  äBaffer  jufeljt  unb  bie  (Srroörmung  miebertjott. 
Sorftetienbe  ®arftenungSmetI)obe  verbanft  man  3)öberciner,  nad)  St).  9)Jar* 
tinS  aber  täfet  fid)  biefetbe  auf  bie  Seife  veveinfad)en  nnb  mefentlid)  verbeffern, 
ba§  man  lebigü^  bie  3?ngrebienjien  in  ©efä^e  bringt  nnb  fie  barin  beftänbig 
fc^üttelt.  ®er  Binnober  bitbet  fid)  atsbann  ot)ne  alle  (Srmdrmung  vottftänbig 
QUS,  nnb  man  ^at  bann  nid)t  bie  ®efat)r,  ba§  er  inS  Srannrote  übergebe. 

Sei  biefer  gabrifationSmet^obe  mirb  fein  anbereS  9J?ateriat  verbrand)t  atS 
Onedfitber  unb  ©d)mefet;  baS  anjumenbenbe  ^ati,  menn  vorfid)tig  gearbeitet 
mirb,  erf)ätt  man  immer  mieber.  ®aS  günffad) * ©d)mefelfatium  er^ätt  man 
burd)  (Stufen  von  fo^tenfanrem  ^ati  mit  Vs  feines  (Semid)teS  ©^mefet  nnb 
2Iuflöfen  in  Saffer.  ®utd)  baS  Bt'vrü^ren  mit  Ouedfitber  mirb  i^m  nur 
©c^mefet  entzogen.  ©omot)t  baS  ©d)mefetfatium ,  atS  baS  t(?foti,  baS  babei 
angemenbet  mirb,  fann  mieber  gebrandet  merben.  3)urd)  ^tbbampfen  ber  $?augen 
nnb  (Stüljen  mit  ©dt)mefet  erholt  man  immer  mieber  braud^bareS  ©d)mefel* 
fatinm  uff.  ?luS  bem  Duedfitbcr  er^ätt  man  auf  naffem  Sege  aud^  eine 
größere  SluSbeute  atS  auf  trodenem  Sege,  etma  110  ^roj.  Binnober,  meit  feine 
Serftüd)tigung  beS  OnedfilberS  mie  bei  einer  ©ubtimalion  ftattfinben  fann. 
(SS  ift  ober  notmenbig,  ba^  nur  reineS  Dnedfitber,  frei  von  onberen  9JietoHen, 
Vermenbet  mirb,  meit  fonft  biefe  2)ietotIe  gteidjfottS  ©c^mcfetmetatle  erzeugen, 
bie  bnrc^  it)re  f(^mu^ige  garbe  bie  beS  B^ttnoberS  beeinträchtigen  mürben. 

2)er  Binnober  HgS  beftetit  ouS  je  1  ttquivatent  Ouedfitber  unb©chmefet, 
entf)ätt  mithin  in  100  ^Teilen: 

86,3  Ouedfitber  nnb 

13,7  ©d)mefet. 


225 


GuedfUberoj^b.  Sobginnober. 

(£r  ift  gegen  äußere  (gtnflüfje  jteinltd)  beftänbig  nnb  olg  SBaffer*,  Öh  unb 
^alffarbe  brau^bar.  5ln  ftarfem  Stc^t  wirb  er  jebod)  nad)  unb  nac^  bunfler, 
inbetn  er  junt  jCeil  roteber  in  bie  f^raarje  ?!Jiobi[ifatton  beö  ©^tcefelquedfüberg 
überjuge^^en  f^eint.  S^Jad)  3a^ren  ift  biefe  9lüdbitbung  fo  weit  üorgefdjritten, 
ba^  bie  garbe  be§  braun  unb  gonj  f^warj  wirb.  @r  wirb 

bei  ber  ^nbrifation  felbft  in  nerjc^iebenen  gorbenniiancen  uon  ©elbrot  big 
33ioIettrot  unb  S3räunUc^rot  er'^alten.  ®ie  oiolettrote  ^^üance,  frei  toon  einem 
©tid)  ing  ißräunlidje,  ift  bie  gefc^ö^tefte  ©orte  unb  l^ei^t  Äarminjinnober. 

3lud)  tiom  ßtnnobcr  fommen  mit  ©d)werfpat  nnb  anberen  roten  färben 
Oerfeijte  ©orten  oor.  ®a  ber  reine  ^tnnober  in  ber  ^i^e  Ooflftänbig  flUdjtig 
ift,  fo  fönnen  fene  33eimif^ungen  Ieid)t  ermittelt  werben,  wenn  man  eine  fleine 
SJienge  beg  ju  firlifenben  3tnnoberg  über  ber  SBeingeiftiampe  in  einem  '^or- 
jeHantiegel  er^i^t.  S3Ieibt  I)ierbei  ein  weiter  9^üdftanb ,  fo  rü^rt  biefer  tion 
©c^werffiat  ^er.  ©t^warje  9?üdftänbe  jeigen  33Ieiforben  an,  rote  S^üdftänbe 
©ifenoji^bfarben. 

(Sg  fdjeint  auc^,  ba§  man  in  neuerer  3ed  bie  unanfe^nlic^eren  3wi^ober 
mit  Stnilinfarben  nüanciert,  unb  ba^  ferner  bem  mit  ©t^werfi^at  Oerfe^ten 
3innober,  um  beffen  3(ntenfität  ju  er§öf)en,  fleine  SJiengen  oon  feurig  roten 
Anilinfarben  beigemif^t  werben.  ®enn  man  f)at  3tnnoberforten  angetroffen, 
welche  an  Alfo^of  jwar  wenig,  aber  bod)  eine  beutti(^  rote  ^arbe  abgaben,  bereu 
Dualität  tnbeffen  wegen  ber  geringen  3)ienge  fowo^^f  beg  SJiaterialg  alg  ber 
33eimifd)ung  nic^t  nä^er  beftimmt  werben  fonnte. 

2.  9^oteg  Duedfilbero jt)b. 

Dagfelbe  Iä§t  fi^  nad)  mehreren  9JJetf)oben  l)erftellen,  23.  burd)  ?öfen 
non  Duedfilber  in  ©alpeterfäure,  2Serreiben  mit  Dnedfüber  nnb  (Sr^i^en. 
'dJad)  23ofetti  eri)ält  man  ein  feurig  roteg  'ißrobuft,  wenn  man  ^ei^e  fonjen* 
trierte  23art)t^^bratföfung  in  fo(^enbe  Duedfüberc^toriblöfnng  einflie^en  lä^t, 
big  ber  juerft  bunfefbraune  ^fJieberfc^Iag  in  .^o^rot  überjuge^en  beginnt,  bann 
fofort  ftar!  mit  foc^enbem  SBaffer  nerbünnt  nnb  augwäfd)t.  Die  garbe  bilbet 
ein  fd)wereg  ‘^Pufner,  ift  in  ©äuren  lögfid)  nnb  färbt  fid)  am  Sid)t  fc^wärjUd). 
©ie  finbet  Anwenbung  jum  Auftritt  non  ©c^iffgbbben,  um  bag  Anfe^en  non 
©eetieren  ju  ner^inbern. 

3.  Sobquedfitber,  Duedfilberjiobib,  3objinnober,  ©farfett,  HgJg. 

3nweilen  fommt  bag  rote  S^obquedfitber  afg  rote  fyarbe  im  ^anbef  nor, 
beffen  garbe  jwifc^en  ber  beg  3i’^ttoberg  unb  c^romfanren  Duedfüberoj'^bg 
mitten  inne  liegt.  @g  ift  nur  fd)abe,  ba^  ber  ^of)e  ^fßreig  begfefben  auf  feine 
©rmä^igung  red)nen  barf,  weit  ber  23reig  beg  3»obg,  welc^eg  baju  erforbert 
wirb,  immer  noc^  ein  fe^r  !§o^er  geblieben  ift.  Die  f^arbe  wirb  ganj  einfadj 

®  cntcle,  garbenfabrilatioii.  II.  3. 9UifI.  15 


226 


ß^romjoureS  Duedfilber. 


babur^  ermatten,  ba^  man  eine  ?lufiö[ung  üon  Duecffitberfubtimat  (Ouedfilber* 
d^Iorib)  in  Sßafjer  mit  einer  mäfferigen  Sluftöjung  non  S^obfatium  nerfe^t, 
fotange  nod)  ein  9^ieberfd)tag  erfolgt,  ber  bie  angeführte  ^arbe  ift,  metd)e  aug* 
geroafd)en  merben  mu^.  SJian  erhält  fie  and),  hoch  ni^t  tion  fo  großer  ©chön* 
heit,  menn  man  100  Site.  metallifd)eg  Duedfilber  in  eine  ©thate  nimmt,  unb 
nun  nad)  unb  na^  eine  Sluflöfung  oon  125  £In.  Qob  in  ^tfohol  tropfennjeife 
hinjnrührt.  hierbei  erfolgt  lei^t  eine  ftarfe  (Srhi^ung,  bie  man  bur^  bag 
oorgefchriebene  tropfenmeife  §injufel?en  ber  3;obtöfung  ju  oermeiben  fu^t,  meit 
fi^  teid)t  üon  bem  teueren  3ob  etmag  üerflüchtigt.  SDag  ^ufammenrühren 
gefthieht  am  beften  mit  bem  S]3iftitl  ber  flieibfchate  unb  mu^  fehr  grünbtich 
jebegmal  erfolgt  fein,  ehe  neue  Sßortionen  ber  Soblöfung  jugefügt  merben 
bürfen.  SDiefe  Söcrbinbung,  fomie  bie  nad)  oorhergehenber  SJJethobe  erhaltene 
no^  fdjönere,  ift  in  Söaffer  nur  fehr  menig  lögtid).  ©ie  ift  eg  aber  in  be* 
beutenberer  SJJenge  in  einer  Sluftöfung  oon  falpeterfaurem  Duedfitberoppb. 
Slrägt  man  in  bie  lochenbe  Söfung  beg  le^teren  ben  Sliieberfc^lag  ober  bie  burch 
Steibung  erhaltene  garbe  in  'i)3nloerform  ein,  fotange  fie  nod)  etmog  auflöft, 
unb  lä^t  erfatten,  fo  erhält  man  prad)tt)ofle  rote  ^riftatle  ber  33erbinbung,  bie 
non  febem  Sßräparat  gleich  f^ön  finb.  fie  beim  (Srfatten,  ober 

fotange  fie  noch  marm  finb,  gelb  aug,  fie  merben  aber  na^h^’'’  ^^th  rot.  SDiefeg 
Verfahren  nerteuert  bag  Sßrobuft  aug  bem  ©runbe  nur  fehr  menig,  meit  boju 
nur  bie  Slrbeit  unb  bag  Sörennmateriat  nerbraucht  mirb,  mährenb  bie  Söfungen, 
moraug  bagfelbe  friftaüifiert ,  unneränbert  jurüdbleiben,  atfo  immer  mieber  ju 
bemfetben  gebraud)t  merben  fönnen.  SDie  goi^be  ift  alg  2Baffer=  unb 

Ölfarbe  brau^bar,  alg  SBafferfarbe  jerfe^t  fie  fid)  unb  nerliert  am  Sicht;  aber 
alg  Ölfarbe  höt  fic  menigfteng  biefetbe  ^altbarfeit  alg  ber  3^ttnober.  ©ie 
befteht  aug  fe  einem  ^quinatent  Oued'fitber  unb3ob,  enthält  baher  inlOOSlln. : 

44.5  Duedfilber, 

55.5  3ob. 

SlRit  metallenen  ©efä^en  unb  mit  SÜJietatlen  überhaupt  barf  fie  nitht  in  Söe* 
rührung  fommen,  meit  fie  burch  bie  meiften  SÖletatle  jerfe^t  mirb. 

4.  (Shromfaureg  Duedfilberoppbul  unb  Duedfilberoppb. 

SDag  d)romfaure  ^ali  gibt  fomoht  mit  Duedfilberoppbulfaljen,  j.  23.  falpeter> 
faurem  Duedfilberoppbul,  alg  mit  Duedfilberoppbfatjen  fehr  fd)bne  rote  Stiieber- 
fd)läge,  bie  feboth  bem3innober  nicht  gleich  fommen.  Diefe  Duedfilberchromate 
finb  jmor  alg  f^arbe  in  SBaffer  unb  Öl  anmenbbar,  jeigen  fi^  febod)  babei 
fehr  neränberlid) ,  inbem  bie  garbe  burd)  fdjmeflige  Dämpfe  gefchmärjt  mirb 
unb  in  Öl,  mahrfdjeinlid)  infolge  einer  teilmeifen  S^ebuftion  beg  Duedfilber* 
oppbutg  ober  Duedfitberoppbg,  fehr  nadjbunfelt.  @g  ift  bieg  moht  bie  Urfad)e, 
ba^  fie  nie  alg  StRaterfarbe  (gingang  gefunben  hat. 
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B.  33Ieiog^bfcrfiejt. 

1.  S[Renntge. 

Über  biefe  orangerote  garbe,  toelctje  immer  gelber  mtrb,  je  met)r  man  [ie 
jerreibt,  ift  alteö  S3emerfenömerte  fct)on  145  bei  ben  gelben  ^Bleifarben  neben 
unb  im  mit  Steioji^b  angefüt)rt. 

2.  (S^romrot.  33afifc^  d)romfaureÖ  Steioj^b,  PbO,  PbCi'04. 

©^on  bei  ben  St)romgeIben  ift  bte  obige  S5erbinbung  mieber^olt  in  33e== 
tra^t  getommen,  unb  mir  ^aben  gefe^en,  ba^  biefetbe  jmar  unter  abraei^enben 
Umftänben,  immer  aber  burt^  (Sinmirfung  oon  d)romfaurem  Äati  auf  bafifdje 
33Ieifaüe  oerf^iebener  ^ufonn^ienfe^ung  entfielt.  S)ie  ^erftellung  be8  S^rom* 
rotd  ift  ^iernad)  nid)t  an  ein  beftimmteö  33teifaü  atS  ^Rohmaterial  gebunben. 
f^erner  ift  bie  fRüance  unb  f^arbentiefe  be8  eigentUthen  reinen  (^hromrotö, 
mie  c8  au8  oerfchiebenen  ^Bleioerbinbungen  refultiert,  ni^t  etma  bebingt  bur^ 
eine  abtt)eid)enbe  d)emif^e  melche  immer  ber  obigen  f^ormel 

entfpricht,  fonbern  fie  beruht  auf  ber  befonberen  SfRobififation ,  in  melier 
biefeö  bafifd)  chromfaure  331eiojt)b  bei  irgenb  einem  ®arfte£(ung8oerfahren  je 
nad)  abmeid)enben  äRanifJutationen  erhalten  mirb.  ©eminnt  man  bie  in  9tebe 
ftehenbe  f^arbe  in  friftatlinifcheu  Körnern,  unb  jtoar  in  je  gröberen,  befto  beffer, 
fo  fann  ihr  geuer  nnb  ihre  üntenfitüt  bie  be8  ^^noberö  nahezu  errei^en.  3e 
mehr  man  aber  bie  f^arbe  troden  ober  na^  jerreibt,  bie  ^riftaüe  atfo  jerfteinert, 
ober  bei  ber  ®arfteKung  bie  ^riftaßentmidetung  burch  beftönbigeö  33eroegen 
unb  UmrUhi^ei^  ber  f^Iüffigfeit  ftört,  befto  mehr  mirb  ihre  9'Jüance  in  biejenige 
eineg  orangefarbigen  (Shromgelbg  (ogt.  ©.181  bjm.  192  u.  f.)  übergeführt, 
©g  tann  baher  aßgemein  atg  @rfahrunggfa(j  auggefprod)en  merben:  bag 
bafifch  d)romfaure  33Ieioj^b  hat  nur  in  gröberer  ^riftallform  eine 
rein  rote  garbe,  unb  ift  um  fo  f^öner  rot,  je  größer  unb  nolt* 
fommener  feine  ^riftalle  auggebilbet  finb.  33eim  ©d)meinfurtergrün 
bebingt,  mie  mir  nod)  fpäter  fehen  merben,  bie  abmeichenbe  ßRobififation  einen 
ähnlid)en  garbenunterfd)ieb,  jeboch  mit  ber  ^Befdiränfung ,  ba^  biefeg  ®rün 
bur(h  eine  feinere  ßerteUung  ber  SRaffe  nur  heßcr  mirb,  bie  ihm  eigenartige 
9Jüance  jebodh  nicht  mechfelt. 

®em  obigen  (Srfahrungggefeij  gemä§  mu§  bie  ©eminnung  beg  Sh^'omrotg 
»or  aßem  auf  ein  möglid)ft  grobförnigeg ,  gro^friftaßinifcheg  'Sßrobuft  abjieten. 
53on  ben  oerfthiebenen  gebräu^Uthen  !Darfteßunggmethobcn ,  meld)e  na^fotgenb 
bef(^rieben  finb,  liefert  jebe  ein  befonbereg,  in  5Rüance  unb  friftaßinif^em  ®efüge 
abmeichenbeg  ^robuft. 

a)  SBenn  man  ein  bafifcheg  ober  neutraleg  S31eifalj,  Shlorblei  ober  audh 
bie  unter  (Chromgelb  angeführten  bafifthen  einer  Söfung  toon 
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gelbem  neutralem  ober  öon  rotem  boppelt'djromfaurem  ^aU  fällt,  ober  bte  un= 
getöften  SSIetoerbinbungen  bomit  übergie^t,  big  bag  c^romfaure  ÄaUfatj  im 
geringen  Überfc^u^  tiort)anbeu  ift,  fo  ent[tet)t  immer  junäct)ft  ein  (Sfiromgetb 
(bie  f^älle  finb  unter  S^romgelb  fpejifijiert) ,  meldjcg,  je  nact)bem  bag  Sleifatj 
bafifd)  ober  neutrol  mar  unb  gelbeg  ober  roteg  djromfaureg  Äalt  angemenbet 
mürbe,  bunfel  jitronfarben,  leberfarbig  ober  orange  augfe^en  fann.  ®er  iJHeber# 
fc^lag  ift  immer  Ooluminög,  unb  man  mäfc^t  i^n  oor  feiner  nacfifolgenb  an= 
gegebenen  äöeiteroerarbeitung  jmedmä^ig  einige  3!)?ale  mit  Sßaffer  aug.  ©e|t 
man  nun  biefem  S^lieberfc^lage,  ber  ft^  in  einer  ^öljernen  ^ufe  befinbet,  nac^ 
unb  nad)  fonjentrierte  ^^lauge  ju,  fo  oeränbert  fi^  feine  garbe  allmöl)li^  in 
9tot,  mä^renb  er  ft^  juglei^  nod)  unb  nad)  ju  einem  fdjmeren  "ipulüer  jufammeu' 
jiel)t,  unb  jmar  um  fo  meljr,  fe  allmäl)lid)er  ber  obige  ti^folgt,  fe  länger 

alfo  bie  ganje  33e^anblung  beg  9^ieberfd)lageg  auggebel)nt  mirb,  unb  je  meniger 
man  ben  le^teren  l)ierbei  umrü^rt  ober  ftört. 

Sßenn  ber  S'Jieberfc^lag  fid)  in  ber  f^ärbung  nid)t  meiter  oeränbert  bei 
neuem  %lauge,  unb  fi^  oud)  anfd)einenb  nid^t  bidjter  jufammen* 

jie^t,  fo  mirb  junäd)ft  bie  borüberftel)enbe  Srü^e,  metc^e  ^Ijlauge  unb  c^rom* 
faureg  ^ali  entl)ält,  abgewogen.  9Jian  fann  biefelbe  bei  neuen  f^ätlungen  non 
Sleifalj  alg  ^öfunggmittel  für  bag  babei  anjumenbenbe  rote  d)romfaure  Äali 
benu^en,  ober  bamit  Bi^t^Qelbe  augfätlen,  nac^bem  man  il)r  oor^er  fooiel  roteg 
(^romfaureg  ^ali  jugefeljt  l)at,  ba§  il)r  überfc^üffiger  Sllfalige^alt  gebuuben 
unb  l^ierburc^  eine  Sfuflbfung  oon  neutralem  djromfaurem  Sllfali  erl^alten  mirb. 
!l)ag  in  ber  ^ufe  jurüdgebliebene  S^romrot  mirb  bann  einige  älfale  mit  Söaffer 
auggemafc^en  unb  getrodnet.  @g  ift  gemö^nlid)  am  menigften  tief.  SBenn 
feboc^  ade  angemenbeten  dJiaterialien  re(^t  rein  gemefen  finb,  fo  erhält  eg  ein 
f^euer,  mie  eg  bie  auf  aubere  SBeife  bargefteUten  S^romrote  ni(^t  befi^en. 

@g  lä^t  fi(i^  atterbiugg  aud)  bunfler  ^erftetlen,  aber  baju  gel)ört  ein 
SJfuffelofen,  mie  man  i^n  anmenbet,  um  grünen  Ultramarin  nac^  ber  franjöfi» 
fd)en  9Jiet§obe  in  blauen  ju  überführen.  (Srhiljt  man  barin  biefeg 
gelinbe,  ungefähr  big  jum  bunfeln  9iotglühen,  fo  mirb  eg  oiel  bunfler  unb 
erhält  beinahe  bie  ^arbc  beg  mit  ©alpetcr  he^üefleüfen,  mooon  nadjh^'^ 
S^ebe  fein  mirb.  9}ian  fann  babei  burd)  ‘ißrobejiehen  fehen,  menu  bie  Sntenfität 
ber  f^arbe  ni^t  mehr  junimmt,  morauf  man  fie  hcraugjieht.  ®ie  eingetreteue 
33eränberung  beruht  mahrfd}einli^  auf  einer  meiter  oor  fi^  gehenben  S5erbid)tung, 
melche  man  aud)  beobai^ten  fann,  menn  man  bie  fo  erhaltenen  Shromrote  in 
einer  'il5orjelIanfd)ale  auf  ber  2Beingeift=  ober  ©agflamme  einige  ßeit  erhi^t 
unb  nun  bie  ^robe  mit  ber  ungeglühten  SBare  oerglei^t. 

b)  Siebig  unb  SBöhler  lehrten  bie  ^arftetlung  beg  bunfelften  (5hrom= 
rotg  bur^  ©d)meljen  oon  ©alpeter,  eine  SJfethobe,  bie  fi^h 

febo^h  ni^t  befonberg  eignet,  bie  f^^arbe  im  großen  unb  mohlfeil  herjuftellen. 
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9^ad)  biefem  53erfa^i'en  tnerben  bte  reinen  (Si)rom9eIbe,  ftatt  ber  oben  an« 
gegebenen  33e^anblung  mit  Si^tangen,  nnr  auSgeioaf^en,  getroiinet  nnb  bann 
in  ein  feinet  'ißnloer  oermanbelt.  (S6  mirb  ^ieranf  in  einem  guten  ^effifd^en 
Stieget,  ben  mon  in  einem  gemö^ntidien  2;iegetofen  er^i(jt,  Äalifatpeter  jum 
0d)metjen  gebraut  nnb  fo  lange  nac^  nnb  nad^  oon  bem  (St)vomgeIbputoer  in 
ben  Stieget  eingetragen,  big  non  bem  (Salpeter,  ber  fid)  unter  ^uff^äumen 
jerfetjt,  nur  nod)  menig  in  unjerfeljtem  3uftanbe  t)ort)anben  ift,  b.  !§.  big  bie 
gefc^motjene  9)iaffe  auf  erneuten  menig  S^romgetb  nur  nod^  um 

bebeutenb  auffd)äumt.  Sttan  nimmt  atgbann  ben  Sieget  aug  bem  Siegetofen, 
tä^t  it)n  !urje3eit  tu^ig  fielen,  mobei  fid)  bag9?ot  ang  ber  fdjmarj  augfe^enben 
ÜJiaffe  ju  Soben  fe^t,  nnb  gie^t  bann  ben  über  ber  abgefe^ten  f^arbe  fte^enben, 
no^  flüffigen  ©atpeter  mit  bem  gebilbeten  d)romfauren  ^ati  in  ein  eiferneg 
@efä^  ober  einen  eifernen  haften  ab.  Sann  fe^t  man  ben  Sieget  unter  einen 
Sßafferfran,  Iä|t  einen  bünnen  ©tra^tSaffer  unauggefe^t  in  ben  Sieget  fließen 
nnb  fammett  bie  über  ben  9^anb  beg  letzteren  abtaufenbe  gelbe  f^Iüffigfeit  in 
einem  anberen  @efä^e  auf.  Siefe  3tbmäfferung  mit  einem  ftetg  erneuten 
©trome  oon  SBaffct  ift  notmenbig,  raeit  bie  einen  nnangenel^men  ©tidt) 
ing  33raune  er^It,  fobatb  biefetbe  tängere  3eit  mit  ber  aug  bem  an^ängenben 
©atpeter  nnb  d^romfauren  Äati  gebitbeten  Höfling  in  33erü^rung  bleibt.  Sie 
^arbe  roirb  enbti^  burd^  bag  juftrömenbe  2Baffer  fo  ermeid)t,  ba^  fie  Pom 
Sieget  togtä^t,  um  nun  in  eine  größere  9)tenge2Baff er  geroorfen  nnb  Poüftönbig 
auggemafdjen  ju  merben.  Sie  hierbei  abfallenben  gelben  glüffigfeiten  merben 
alte  alg  Perbünnte  $?öfungen  Pon  neutralem  d)romfaurem  ^ali  gefammelt  nnb 
om  jmecfmö^igften  mieber  benn^t,  um  aug  neutralen  SSleioj-pbfaljen  aufg  neue 
(S^romgetbe  für  ben  gleiten  3'^ceJ  fäClen. 

Sag  fo  erhaltene  (5l)romrot  ift  fe^t  friftaüinifd^  nnb  §at  ba^er  eine  ben 
3innobern  fe^r  äbntidje  f^arbe,  fo  ba§  auf  biefe  SBeife  eineg  ber  f^önften 
^^romrote  ^ergeftellt  merben  fann. 

c)  ^nf  folgenbe  Sßeife  erhält  man  bireft  mit  33leijnder  ein  S^^romrot, 
bag  immer  fdjöner  augfätlt,  atg  bag  nadl)  a)  ert)attene,  öfter  aber  ebenfo  fd^ön 
ift,  mie  bag  nad)  b)  bargeftettte. 

'äRan  löft  eine  beliebige  OJienge  Söleijuder  in  etma  ber  ad^tfad)en  'üJtenge 
SBaffer  bem  (Semid^t  nad^  unter  @rt)itjnng  big  jnm  Äod)en  auf,  nnb  fe^t  nun 
pon  einer  ganj  fonjentrierten  ^^natronlauge  (burd)  ^uflöfen  Pon  feftem  %« 
natron  in  SBaffer  bereitet)  na^  nnb  nad)  fo  oiet  ^inju,  big  feine  meitere  f^ättung 
met)r  entfielt  nnb  ber  9?ieberf^tag  in  bem  fupfernen  ^effel  fid^  fd^mer  ju 
33oben  feljt,  fo  ba^  bag  Äod)en  unter  ^luffto^en  erfolgt.  9J?an  Perminbert 
babei  bag  ^emx  etmag,  um  ein  Einbrennen  am  Reffet  ju  per^üten,  ju  metd)em 
3tpedfe  man  aud^  fleißig  umrüt)rt.  ^un  fe^t  man  in  Heineren  Portionen, 
etma  pfunbmeife,  roteg  djromfaureg  Äati  ^inju,  nnb  rü^rt  um.  Unter  ®etb» 
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werben  ber  glüffigfeit  beginnt  ber  'TJiebetfc^Iog  rötlid)  ju  werben.  9)ian  fügt 
neue  Ouontitäten  ^romfaureS  ÄaU  ^inju,  bi§  ber  fict)  ftetö  am  ©oben  t)attenbe 
5J?ieberfc^Iag  fe^r  intenfiö  rot  geworben  ift,  unb  eine  ^erouögenommene  auf 
weites  f^iltrierpa^ier  gelegte  “i^robe  feine  weiten  ‘ipunfte  me^r  erfennen  fä^t. 
gügt  man  juöiel  c^romfanre«  Äali  f)injn,  fo  ge^t  bie  ^f^üance  fogteic^  etwai? 
in§  ©elbüc^e  über.  Sfn  biefem  gaüe  mu^  man  wieber  etwas  ^l^natronlauge 
jnfe|en.  9)ian  ft^öpft  bann  auS,  ^errU^rt  in  SBaffer  unb  fö^t  einige  Sage 
ru^ig  fielen,  worauf  man  bie  33rü^e  abjie^t  nnb  baS  entftanbene  S^romrot 
auSWäffert,  bann  filtriert  unb  trodnet.  SaS  S^romrot  wirb  um  fo  fd^öner,  je 
rafd)er  bie  erfte  gättung  mit  überf^üffiger  ^^iatronfauge  erfofgt,  weit  biefer 
erfte  i)iieberfrf)tag  fd)werer  ift  unb  fid)  infolge  baöon  rafd)er  abfe^t.  S)ie 
S3itbung  eines  fdjönen  9ioteS  bei  biefer  9)iett)obe  fi^eint  barauf  ju  berufen,  ba^ 
ber  anfangs  gebitbete  wei^e  itiieberfc^tag  oon  ®teioppbt)t)brat  f örnig  =  friftatlini- 
fd^er  ©truftur  ift,  unb  ba§  bei  feiner  niit  bem  fauren  d)romfauren 

^ati  ^u  bafifd^  d)romfaurem  33teio^pb  biefe  friftattinifdje  33ejd^affenf)eit  non 
bem  le^teren  übernommen,  baS  gebitbete  Sf)romrot  atfo  in  ben  ^tfterfriftatten 
beS  33teioppbt)pbratS  erfiatten  wirb,  bie  mciftenS  ebenfo  gro^  auSfatlen,  atS  bie 
nad)  bem  SBerfa^ren  b)  er^attenen  (S^romrotfriftatte  unb  ba^er  au^  biefetbe 
garbentiefe  befi^en,  otjue  jeboc^  einen  bräunti^en  ©tid^  ju  geigen. 

d)  ^od^t  man  feingema^teneS,  reineS  33teiwei^  mit  einer  ^öfung  non 
rotem  d)romfaurem  ^ati,  mit  9^atrontauge  nerfe^t,  fo  entfte^t  gwar  aud> 
t)ier  ein  S^romrot;  aber  ein  fdjöneS  ^anbetSprobuft  ift  auf  biefe  SBeife  nur 
f(^wierig  gu  ermatten.  gotgenbeS,  weit  gwedmä^igereS  53erfa'^ren  tiefert 
bagegen  ein  ‘>f5robuft,  wetc^eS  bem  anS  33teiguder  na^  c)  bargeftetlten  oft  gang 
gteidjfommt. 

?[Ran  übergie^t  baS  in  SBaffer  feingema'^tene  ©teiwei^  mit  etwas  me^r 
9^atrontauge,  atS  nad)  ber  33ere(^nung  nötig  fein  würbe,  um  bem  atS  fot)ten=' 
faureS  Steioppb  gu  betra^tenben  53teiwei^  atle  ^optenfäure  gu  entgieben,  atfo 
mit  einer  ?ange,  bie  auf  100  Ste.  23teiwei^  25  Ste.  'D'?atron  entbätt.  5Ctian 
tä|t  einige  Sage  ftepen,  giebt  bie  gtüffigfeit  grö^tenteitS  ab,  bringt  baS  (Semifd) 
in  ben  fupfernen  Reffet,  erwärmt  gnni  Soeben  unb  fe^t  nun  fanreS  cbvomfaureS 
^ati  in  berfetben  Söeife  bittju,  wie  bem  9^ieberfdbtage  non  SSteiojpbbpbrat  beim 
norpergebenben  33erfabren  unter  c).  Sie  garbe  entftebt  auf  biefetbe  Söeife, 
wotjt  aus  bem  ©rnnbe,  weit  eben  au^  b*^^  friftattinif^eS  Steioppbbpbrat 
entftebt.  (Sntbiett  baS  S3teiwei§  nicht  neben  fobtenfaurem  33teioppb  fd)on  33tei== 
ogpbbpbrat,  wetd)eS  nid)t  friftattinifd)  ift,  fo  würbe  wobt  and)  b^ßi^  ein  gteidjeS 
'ißrobuft  erbatten  werben.  Sebigti^  burdb  biefeS  in  wed)fetnber  SJienge  nor* 
banbene  amorphe  ^teioppbbpbrat  wirb  bewirft,  ba^  bie  (Sbvomrotpr'obufte  nid)t 
febeSmat  fo  febön  auSfatten  wie  nach  c),  gmmerbin  werben  fie  aber  ebenfo 
fdbön,  wie  bie  nadb  a)  anS  Sbromgetb  gewonnenen. 
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e)  Se^anbelt  man  bte  unter  (S^ronigelb  befpro^enen  bafifd^en  33Ieioi'i)b’ 
(S^Iorbteie  mit  neutratem,  unb  nter[ad)*ba[if^e  S3Ieioi'^b*(5^torbIete  mit  faurem 
d)romfaurem  .^oli,  fo  entfte^en  mo^t  S^romrote,  meld)e  aber  nic^t  friftaHinif^ 
unb  ni^t  non  tiefer  garbe  finb.  Srmärmt  man  aber  jene  ©teifalje  im 
fufjfernen  Reffet  mit  S'Jatronlauge  im  Übetfc^u^  nnb  fügt  nun  auf  biefetbe 
SBeife  ^romfaureS  ^aU  ^inju,  fo  erhält  man  me^r  friftallinifd)e  ^robufte, 
mcIc^e  ^inreid)enb  tief  gefärbt  finb,  um  j.  33.  ju  bem  unten  ermähnten  ßinnober* 
erfa^  üermenbbar  ju  fein. 

©elbft  0ilbergIätte  nnb  ^affetevgetb,  am  Ieid)teften  bie  gelbe  ©itberglätte, 
geben  beim  ^od)en  mit  nid)t  überfd)üffigem  faurem  ^romfaurem  Äati,  mel^eö 
fie  unter  ©äureentjie^ung  in  neutrale«  öermanbetn,  ein  S^romrot,  aber  non 
geringem  f^euer,  ba^er  feine  gut  oerfänflidje  3Bare. 

®ie  bei  bem  33erfai)ren  c),  d)  nnb  e)  abfattenben  laugen,  n3el^e  neutrale« 
djromfaure«  ^ati,  freie«  ^ati  ober  S^atron  enthalten,  taffen  fid)  am  beften  bei 
ber  3infgetbbereitung  nermenben,  meit  fie  ni^t  gut  jur  ©arftettung  ton  (5t)rom* 
gelben  ton  beftimmten  S^üancen  anmenbbar  finb,  e«  fei  benn,  ba^  man  torf)er 
ba«  freie  3ttfati  burd)  irgenb  eine  ©äure  neutratifiert ,  woju  ber  33ittigfeit 
megen  nur  Satjfäure  ^u  empfehlen  märe. 

jDa«  reine  S^romrot,  PbO,  PbCr04,  beftet)t  in  100  Stn.  au«  81,1  2;tn. 
Steiof^b  unb  18,9  2;tn.  (5t)romfäure  (tgl.  @.  196). 

Sine  33erfätfc^ung  biefer  garbe  mit  meinen  Äör^jern  mirb  nid)t  leicht 
torlommen,  meit  e«  babei  jutiet  an  öntenfität  tertieren,  unb  bann  fc^öne,  au« 
33teimei^  t)ergeftettte  Sttiennige  an  0c^ön^eit  faum  noc^  übertreffen  mürbe. 
^Dagegen  ^at  man  fic^  mot)t  beftrebt,  burd)  Einfärbung  mit  roten  Etnitinfarbftoffen 
it)m  ein  noc^  me^r  jinnoberä^ntidje«  Elnfet)en  ju  geben,  fo  ba§  e«  benfetben 
au^  in  mand)en  f^ätten  erfe^en  fann.  S«  t)ei^t  bann  ßinnobererfalj,  anc^ 
3innoberimitation. 

®a«  S^romrot  ift  at«  3©affer<,  ^atf*  unb  Dtfarbe  anmenbbar,  ftet)t  gut, 
t)at  aber  ben  f^^e^ter  atler  33teioj^bfarben,  burd)  fd)mefiige  Kämpfe  unb  fd)mefei* 
mafferftofff)attige  ®afe  gefdimärjt  ju  merben.  Um  e«  mit  Öt  in  ^eigform 
anjureiben,  erforbert  e«  nur  8  bi«  10  '^Proj.  baton,  nnb  trodnet  ba^er  and) 
fel)r  fd)nett. 

S^romrot  at«  3iiinobererfai5.  2:eit«  unter  bem  9f?amen  S^romrot, 
teit«  unter  ber  33ejeic^nung  ^innobererfa^  ober  ßinnoberimitation 
fommen  gegenmärtig  rote  färben  im  Raubet  tor,  bie  at«  Sf)romrote  unbegreif* 
tid)  f(^ön,  unb  at«  „ßinnobererfatj",  näf)er  nnterfnd^t,  fid)  at«  Stjromrote 
ermeifen,  met^e  bur^  einen  geringen  ^^er  jur  E^üance  paffenben  roten 

Seerfarbe  gefärbt  finb.  0ie  geben  ba^er,  mit  Sßeingeift  bigeriert,  bie  rote 
Etnitinfarbe  an  biefen  ab  unb  taffen  ba«  S^romrot  mit  feiner  natürtic^en  eigen== 
artigen  f^arbe  jurüd.  jDie  STeerfarben  finb  ^ier  nur  burd^  gtä^enanjie^ung 
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mit  bem  S^romrot  üereinigt,  unb  bie  in  9iebe  fte^enbe  gärbung  mu^  alfo 
baburc^  erfolgen,  ba^  man  baS  Sf)romrot,  nac^bem  eS  beinat)e  trocfen  gemorben 
ift,  mit  ber  Söfung  ber  Seerfarbe  jufammenbringt.  ^inftöfung  ber  leiteten 
fann  SBaffer,  beffer  ober  SBeingeift,  unter  l^orjartigen  0ubftanj, 

j.  33.  ©c^eUocf,  bienen.  jDur^  biefen  3wfal5  mirb  bie  rote  Sleerfarbe,  menn 
fie  an  fic^  im  SBaffer  löStic^,  nunmet)r  barin  unlbglic^  gemod^t. 

@8  berui)t  eineöteitS  auf  ber  33efc^affen^eit  unb  ©d^ön^eit  beS  (5!§romrot§, 
anberenteto  auf  ber  S^üonce  ber  Sieerforben,  biö  ju  meld^em  ®rabe  man  fidt) 
burd^  eine  fol^e  @d)önung  be§  (5§romrot8  ber  garbe  beö  nöl^ern 

fann.  (SBeitcreö  in  biefer  Sejiel^ung  fie^e  unter  ^aiferrot  unb  @ofin.) 

C.  fRote  G^i^romojljbfarben. 

1.  jDreifod) *f(^mefelfaureö  S^romo^tjb  in  unfögfid^er 
SRobififation,  Cr2 (804)3. 

jDiefe  33erbinbung  ift  ein  eigentlimli^  ))firfi^bIütroter,  f)ulüeriger  ^örfjer, 
raeld^er  gegen  äußere  (Stnflnffe  unüeränberlic^ ,  auc^  in  f^füffigfeiten  unlöglic^ 
ift.  @r  ^at  jngfeic^  bie  fonberbare,  febod^  jur  ^eroorbringung  überrafd)enber 
(Sffefte  tt)of)f  geeignete  Sigenf^aft,  bo^  feine  f^orbe  bei  Sam^jentid^t  ni^t  rot, 
fonbern  grün  erfd^eint.  @  ent  eie  ^t  biefe  35erbinbung  baburd)  erl^otten,  ba^ 
er  rotes  d^romfaureS  ^ali  in  nie!  mariner  ©^mefelföure  anflöfte  unb  bie  auS* 
gefd)iebene  (Sl)romfäure  mit  bem  anfjöngenben  0^eft  oon  0d^mefelfäure  unb 
etmaS  SBeingeift  er^i^te,  mobei  fic^  bann  biefe  35erbinbung  anSfd^ieb,  meld^e  burd^ 
3IuSmafd^en  üon  überfi^üffiger  ©d^mefelfäure  getrennt  mürbe. 

2.  (5l^romoj't)bs3^J^Ji05t)b.  Pink  colour. 

3)iefe  f^arbe  ift  bisher  nid^t  als  9Ralerfarbe  in  3lnmenbung  gefommen, 
fonbern  mirb  Ijaufitfädfjlid)  nur  bei  ber  f^a^encefabrifotion  als  '^fJorjetlonmaler* 
unb  jDrudffarbe  gebrandet.  ®  ent  eie  !^ot  febo^  gefunben,  ba^  fid)  auS  i^r  eine 
2Ralerfarbe  barftetlen  lö^t,  bie  ganj  baS  3lnfe^en  eines  fetten  ÄrapplacfeS  unb 
bajn  no^  ben  eminenten  33orjug  ^t,  ba§  fie  allen  äußeren  @inf(üffen  öoll' 
fommen  miberfte^t,  fo  ba^  biefe  f^orbe,  menn  fie  mel^r  befonnt  märe,  gemi^  eine 
allgemeine  3lnmcnbung  finben  mürbe. 

Um  fie  l^erjuftetlen,  tierfä^rt  man  am  beften  fo,  ba^  man  granuliertes 
3inn  burd^  ©alfieterfäure  in  3wnoj^b  öermanbelt.  3^*  3^^*^ojt)b  oon 

1kg  3inn  löfe  man  50  g  ^romfaureS  ^ali  in  etma  1kg  SBaffer,  jerrü^re  in 
ber  Söfung  2  kg  treibe  unb  1  kg  gemahlenen  Ouarjfanb ,  bringe  fie  jur 
33reiform,  rü^re  nad)her  baS  3inno3c^b  hinein  unb  mif^e  hietouf  fo  innig  olS 
möglich.  ^Ran  lä^t  bie  gelbgefärbte  SRaffe  an  einem  mormen  Drte  trocfnen, 
unb  jerreibt  bann  ben  0^üdEftanb  trocfen  mit  einem  ^iftill,  um  ihn  nodh  beffer 


SSan  ®^dtrot.  SSenelianer  9iot. 
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ju  mengen,  hierauf  brücft  man  i^n  rec^t  feft  in  ©teingut*  ober  ^effift^e  Stiegel 
unb  glUl)t  einige  ©tunben  fe^r  fd)orf  im  äßinbofen,  ober  jeijt  bie  Stieget  einem 
©teingutro^branbe  au§.  Stlad)  biefem®tü^en  ift  bieSRaffe  im  Stieget  jufommen* 
gefintert  unb  in  eine  bunfet  rofenvote,  ungtei^ortige  garbe  oermonbett.  ?!}iap 
man  [ie  mieber^ott  auf  einer  3^arbenmüf)te  fe^r  fein,  unb  gtli^t  noc^  einmat,  fo 
mirb  bie  garbe  not^  fdjöner;  nod)  me^r  geminnt  fie  aber  an  ©c^ön^eit,  menn 
man  it)r  etroa«  catcinierte  ©oba  jufe^t.  ÜDtan  mat)tt  otSbann  mieber  auf  einer 
naffen  SÖJü^te  fein,  mäffert  au§,  fittriert  unb  trodnet.  Söian  er^ätt  fo  3,5  big 
4  kg  garbe,  n)etd)e  bei  get)örigem  SIRifdjen  unb  ©lü^en  ganj  bie  rofenrote  ^arbe 
t)etter  Ärapptade  befi^t. 


D.  Oiote  kupferfarben. 

33an  ®^cfrot.  (St)aneifen*kupfer,  2Cu(GN)2,  Fe(CN)2. 

SDag  (St)aneifenfupfer  ift  eine  oiotettrote ,  bei  großer  SSerbünnung  faft 
\  rofenrote  ^arbe,  SUian  ert)ätt  bie  garbe,  menn  man  eine  mäfferige  2tuftöfung 
t)on  15,5  Sttn.  mögtic^ft  ei fenfr eiern  kupferoitriot  mit  einer  mäfferigen 
*  $?bfung  non  25  Sttn.  getbem  SStuttaugenfatj  unb  2,5  Sttn.  Slmmoniaf  fättt,  atg 
niotett»  ober  purpurroten  9^ieberfc^tag ,  ben  man  augjumafc^en ,  ju  fittricren 
unb  ju  trodnen  ^at.  ®ie  fo  er^attene  garbe  ftet)t  nortrefftic^  atg  2Baffer* 
färbe,  mu§  febo^  ju  biefer  ^tmnenbung,  um  fie  befleiß  S«  machen,  mit 
kreibe  nerfe^t  merben.  SDie  bamit  ongejtri(^enen  äöänbc  jeigen  bann  ein 
niet  angenebmereg  ^lugfeben,  atg  fot^e,  bie  mit  anberen  gtünjenben,  grelten 
unb  rein  roten  Farben  bematt  finb.  5tu^  mirb  bie  garbe  mit  ber  ßeit  nod) 
feböner,  nietteidjt,  meit  bie  kreibe  natbtrügtitb  auf  bie  kupfernerbinbung  ner* 
änbernb  einmirft. 

;  E.  Ototc  ©ifenojbbfarbctt. 

i 

ißenetianer  S^iot.  3nbianer  9^ot.  (Sifenojpbe. 

Sie  bei  ben  Srbfarben  bereitg  auggefübrt,  finb  bie  (Sifenoppbe  f^arben 
1  non  getben,  roten  unb  braunroten  S^üancen.  S3iete  Sifenojpbfarben  merben 
{  aud)  auf  naffeni  Sege  bergeftettt.  S3ei  nieten  i>er  SJJietaüinbuftrie 

erbätt  man  nämti^  ßifentöfungen  atg  3tbfatIprobufte ,  fei  eg  in  f^orm  non 
1  Djepbut*  ober  non  Dppbfatjen,  bie  man  mit  33orteit  auf  (5ifenoj;pbfarben  ner* 
arbeitet. 

Um  aug  (Sifennitriottöfungen  (Sifenojpbe  bar juftetten ,  trägt  man  in 
;  eine  fod)enbe  ©obatöfung  bie  entfpredjenbc  SÜienge  ber  (Sifennitriottauge  ein 
■  unb  fept  ben  entftanbenen  grüntidjen  S'iieberftbtag  bebufg  03;pbation  ber  ^uft 
!  aug.  9?ad)  bem  Strodnen  mirb  berfetbe  gegtübt  unb  ergibt  je  nad)  ber  ®iüb* 
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^ofcaltrote. 


tem^eratur  (Stjenoj-^be  bon  berfrf)iebener  Färbung.  53ogeI  erhält  man 

ein  befonberS  feuriges  @ifeno5l)b  burc^  f^ätlen  einer  fiebenben  (SifenbitrioÜöfung 
mit  Dyalfäure  unb  ®lUf)en  beS  erhaltenen  9^ieberfd)IageS  auf  200®. 

jDie  @ifenoj:^bfaIje  merben  in  ähnli^er  Seife  öerarbeitet,  inbem  man 
baS  (Sifenoj^bhhbrat  mittels  ^Ifati  (®oba,  ^alf  ufro.)  auSfäHt.  Senn  man 
fchvnefelfaureS  (Sifenoj^b  mittels  Äalfmil^  auSfäüt,  fo  enthält  ber  9^ieberfthlag 
neben  @ifenojt)bht)brat  auch  ®tte  auSgiebige  Duelle  bieten  bie  in  ber 

©chwefelfäurefabrifation  benu|ten  Äiefe,  beren  ^bbränbe  mit  ^ochfalj  behanbelt 
merben,  moburch  @ifen  unb  ^ufifer  in  Shloribe  übergeführt  merben.  ?luS  ber 
Söfung  mirb  bann  baS  le|tere  mittels  (5ifen  auSgefd)ieben  unb  bie  @ifenfalj= 
löfung  burth  ^altmild)  auSgefötlt  unb  auf  (Sifenojhb  verarbeitet,  -öe  nad)  ber 
33rennbauer  beS  (Sifenoj^bS  erhält  man  verfd)iebene  f^arbenabftufungen.  g^ür 
3Senetianer  9tot  mirb  gelinbe  ©lühhi^e  unb  etma  8  ©tunben  33rennbauer, 
für  önbianer  9tot  12  ©tunben  33rennbauer,  für  .^urpurrot  16  ©tunben 
33rennbauer  angemanbt. 

Die  @ifenoi't)bfarben  finb  nid)t  nur  fehr  biHig,  fonbern  befi^en  aud)  eine 
an^erorbentlid)e  ißeftänbigfeit  unb  Dedfraft.  ©ie  taffen  fid)  au^erbem  mit 
allen  anberen  9)iineratfarben  öcrmifchen. 

F.  9iote  Äoboltfarben. 

1.  25iertel*arfenigfaureS  ^obatto^fibul,  AsgOg,  4CoO  ober 
Co  0,  C03  (As  03)2. 

SOiehrere  in  Saffer  unlöSlidje  Äobaltoji^butverbinbungen  haben  eine  rofen^' 
rote  ober  biolettrote  f^arbe.  Senn  man  Chaux  metallique  beS  ^anbelS 
(arfenfaureS  ^obattojhbul),  baS  eine  violette  ungleid)artige  f^arbe  befi^t,  ober 
ben  ebenfo  gefärbten  S^ieberfchlag,  meld)er  burch  Säüen  eines  in  Saffer  löslichen 
^obaltfaljeS  mit  mäfferigem  arfenigfaurem  ^ati  ober  9Zatron  erhalten  mirb, 
längere  ^eil  einer  fehr  ftarfen  Olüljhi^e  auSfe^t,  fo  bilbet  fid)  eine  äu^erlid) 
violett  erfcheinenbe  9J?affe,  meld)e  febod)  jerrieben  ein  rofenroteS  ‘^Pulver  bitbet, 
beffen  f^arbe  um  fo  fchbner  mirb,  je  länger  unb  feiner  mon  jene  SJiaffe 
jerreibt.  Diefe  übrigens  giftige  f^arbe  fommt  freitid)  teurer,  olS  viel  inten^ 
fivere  ^roftp*  unb  onbere  Sad’e,  ift  aber  viel  haltbarer  als  le^tere,  ba  fie  nid)t 
verbleicht. 

©entete  hat  bie  f^arbe  burch  ©chmeljen  von  Chaux  metallique  mit 
menig  Sorap  im  ^orjellanofen  in  f(hönen  violetten,  rhombifdieu  ©äulen  von 
obiger  ßufammenfe^ung  erhalten,  metche  beim  Verreiben  ebenfalls  baS  ermähnte 
rofenrote  ^ulver  gaben,  ^uch  burdh  ©^meljen  von  <^obaltgrau  (Kobalt* 
arfeniofutfür)  mit  ^ottaföhe  lä§t  fid)  baS  arfenigfaure  Kobalt  als  fehr  fchöneS 
9^ot  barftetlen,  baS  namentlid)  in  ©nglanb  viel  Vermenbet  mirb. 


ßoballroio.  ^Intimonäinnober.  ®oIb^)urbur. 
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2.  ^oboltrofa.  ^^oS^j^orfaureö  Äobalto5t)buI. 

SD^an  erhält  bteje  garbe  tiad)  0aItoetat  bur^  gäüung  eines  Kobalt* 
o^^bulfdjeS  mit  9latrium^t^oSpi)at.  ®er  fd)ön  rofenrote  9^ieberfd)lag  nimmt 
beim  norfidjtigen  (Sr^i^en  eine  niotettrote  Färbung  an. 

3.  ^obaU»5tRagnefiarot. 

SBenn  man  SJiagnefia  ober  fo^tenfaure  9Jiagne^a  mit  einem  Äobaltfatj 
nermifc^t  nnb  glü^t,  fo  erhält  man  f^öne  rofenrote  gorben,  bie  fe§r  faltbar 
finb.  ®ie  f^euergafe  müffen  beim  ©Ili^en  möglicf)ft  oon  bem  ön^att  beS 
Spiegels  fernget)atten  merben,  menn  man  feine  9?üancen  ermatten  miß. 

G.  Ütote  Slutimonfarben. 

^ntimonjinnober,  SbgOSa  ober  SbaOg,  2Sb2S3. 

^Intimonojbfwtfuret. 

®iefe  in  i^rer  ^onftitution  ber  antimonigen  0äure  entfprec^enbe  33er* 
binbung,  in  metdjer  aber  oon  3  3ttomen  ©auerftoff  2  3ttome  bnrd)  ©ct)n3efel 
erfed  finb,  ift  eine  fe^r  fc^öne,  bem  äf)nt^e  rote  f^arbe.  ßur  ®ar* 

I  fteßung  berfelben  mirb  bie  Söfung  Oon  25  SEtn.  Stntimonc^iorUr  in  200  SCln. 

i  2Baffer  mit  einer  Söfnng  oon  30  2:tn.  unterfc^mefligfaurem  9Jatron  in 

300  Sin.  Sßaffer  aufgefoc^t,  mobei  fid)  bie  ^arbe  fogleit^  als  fammetartigeS 
I  ‘fßuloer  abf^eibet,  DJlan  erhält  fie  ferner,  menn  man  meinfaureS  3tntimon* 

;  oj^bfali  (33red)meinftein)  mit  unterfc^mefligfanrem  9^atron  unb  ©atjfäure  fod)t. 

1  ®ie  Sarbc  ift  ^ttbar  an  ?nft  unb  lHd)t,  oeränbert  fid)  and)  nid)t  burci^ 

(Sinmirfung  fd)mad)er  organifd)er  ©äuren  unb  burt^  bereu  faure  ©aljc,  j.  33. 
Söeinftein  unb  faureS  ojcatfaureS  Äati;  aber  fie  mirb  burd)©alj*  unb  ©al)3eter* 

1  fäure  fomie  Oon  ®t)romfäure  jerfe^t,  unb  3tlfatien,  fogar  fo^IenfoureS  9Jotron, 
oermanbeln  fie  in  rotbraun  gefärbten  ^ermeS.  ®nr(^^  biefe  S^eaftionen  unter* 
fdjeibet  fie  fic^  oom  ßinnober,  ebenfo  burc^  abmeic^enbeS  33er^atten  beim 
®Iiit)en,  mobei  fie*  fd)marj  mirb  unb  fi^  nid)t  mie  ber  3ionober  oerftüc^tigt. 
3ßom  (5t)romrot  unterfc^eibet  fie  fid)  babnrd),  ba^  fie  nid)t  mie  feneS  in  ftarfer 
Äatitangc  oößig  töSlic^  ift.  ©ffigfänre  oermanbelt  bie  f^orbe  beS  S^romrotS 
aßmä^Iid)  in  @etb,  lä^t  aber  bie  f^arbe  beS  ^ii^noberS  unb  3lntimonjinnoberS 
ungeänbert.  3tuf  biefe  3ßeife  taffen  fic^  bie  genannten  brei  ä^nlid)en  f^arben 
ooneinanber  of)nc  ©t^mierigfeit  unterfd)eiben,  jebo^  bei  geübtem  3tuge  and) 
fd)on  äu^erti^  bnrd)  9Hiance  unb  ^orn. 

H.  ©otbfjur^ur. 

ÜDiefe  oon  daffiuS  entbedte  f^arbe  finbet  tebigtid)  in  ber  ^orjeßan* 
materei  33ermenbung.  din  hellfarbiger  ^ßur^Dur  mirb  nach  Söächter  erhalten. 
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SÄanganoioIett.  6i;romüiolett.  Sinnüiolett. 


lücnn  man  5  g  ßinn  in  Äiggmaffer  löft,  jur  Srocfne  abbam^ft,  mit  2  g 
ßinnd^torür  nermifdjt  unb  auf  10  ?tter  ftettt.  ©tefe  glüffigfeit  mirb  mit 
einer  Söfung  non  0,5  g  ®otb  in  Äönigörcaffer  jerfeljt  unb  fofort  mit  50  g 
5immoniaf  neutralifiert,  monac^  [ic^  auö  bei*  bunfelroten  glüffigfeit  baö  ^urpur 
nad^  unb  nac^  auSfd^eibet. 

IV.  '^iotette  ^arBen. 

1.  SKanganniotett.  S'Jürnberger  SBiotett. 

jDiefe  garbe  beftet)t  auö  f)!^o8f3t)orfaurem  9)lang ano3ft)b.  ^SJian 
fd^miljt  reinen  Sraunftein  mit  glafiger  ^^oSfj^orfäure,  !orf)t  bie  @d)metje  mit 
Slmmoniumcarbonat  au§  unb  nerbampft  bie  filtrierte  gluffigfeit  jur  Srodne. 
2)er  9iü(fftanb  mirb  abermals  gef^mo(3en  unb  mit  äßaffer  auSgefoc^t,  monad^ 
ein  fd)ön  nioIetteS  ^ulner  jurüdbleibt.  SBirb  bem  Sraunftein  (Sifenojpb»' 
nerbinbung  jugefeljt,  fo  erhält  man  me^r  inS  53Iaue  fpielenbe  33ioIettS.  ^de 
biefe  garben  finb  fe^r  faltbar. 

2.  (S^romniolett.  (S^rombronje. 

®iefe  aufeerorbentlidf)  f^öne,  metattgiönjenbe  garbe  mirb  im  “ipapierbrud 
unb  aud^  im  ^cuflbrud  angemenbet  unb  jeidjnet  ficE)  burd^  gro§e  ©eftänbigfeit 
auS.  (Stjromniotett  ift  baS  (5^romd)(orib,  CrCls,  in  nioEetter,  mafferunlöslid^er 
SJiobififation.  ©obalb  eS  aber  au^  nur  eine  0pnr  non  S^rom^Eorür  enthält, 
mirb  eö  grün  unb  maffertöSlid^ ,  unb  ba^er  an  feuditer  ?uft  jerfet^Eid^.  3ur 
©arftetEung  mirb  baS  reine  (S^romojpb  mit  0tärfeme^E  unb  SBaffer  angeteigt 
unb  ju  fleinen  Äugeln  geformt,  bie  man  in  einem  SEiegel  bis  jur  QBei^glut 
erljiljt.  ®er  anS  SEjromofpb  unb  Äo^le  befteE)enbe  9iüdftanb  mirb  in  einen 
Stiegel  gebrad^t,  ber  in  einem  ©d^meljofen  ftel)t  unb  in  beffen  SBoben  ein 
^orjellanro^r  angefittet  ift,  baS  burd)  ben  ^fdjenfall  ge^t  unb  mit  einem 
(S^lorentmidelungSapparat  in  IBerbinbung  fte^t.  ^uf  biefen  Stieget  mirb  ein 
größerer  aufgefe^t  unb  bient  als  33ortage  für  baS  fubtimierenbe  (S^romd^lorib. 
SERan  er^iljt  ben  unteren  Stieget  bis  jum  lebhaften  ©lü^en  unb  leitet  trod'eneS 
(S^tor  ein,  lä^t  bann  erfatten,  mobei  ein  fd^ma^er  (S^torftrom  meiter  jugeteitet 
mirb.  ^öft  fid^  eine  ^robe  oon  (5l)romdE)torib  nid^t  in  SBaffer,  fo  fann  man 
baS  ©anje  auSmafd)en,  in  mibrigem  f^ade  mu^  eS  nodE)matS  unter  S^lorjuteitung 
geglüht  merben. 

3.  3in*''5iotett.  9J?ineratlad. 

®aSfelbe  mirb  er^tten  burd)  ©lüljen  eineS  ©cmengeS  auS  100  2tn. 
ßinnojpb  unb  2  Stln.  (5E)romojpb.  SDie  f^arbe  eignet  fid)  megen  iljrer  SBeftänbig» 
feit  fomol)l  für  ^orjettanmalerei  mie  für  ben  Stapetenbüud. 


ßutjfertiiolett.  (Sijenbraune. 
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4.  ^u^jfertotolett.  @ui)arbg  55iolett. 

SJJan  fätit  eine  Söjung  non  ^upferammoniumfulfat  mit  gerroc^anfatium 
nnb  glü^t  ben  erl)altenen  9^ieberfd^Iog  bei  etwa  ITO«.  S3ei  ^öl^erer  ^il^c  mirb 
bie  ^arbe  btäutid)ev.  ©ie  gorbe  ift  gegen  ©äuven  nnb  3tlfaüen  beftänbig 
nnb  befi^t  gro^e  ©ecffraft. 

V.  ^raune  §farßm. 

33ei  ber  großen  ^nja^t  natürUd)  tooufonunenber  nnb  bcSl^alb  bereits  unter 
ben  ©rbfarben  onfgefü^rter  brauner  SJiineralfarben,  mie  Umbro,  braune  Oder, 
9?e^braun,  ©amtbraun,  iÜianganbraun ,  Äaftanienbraun  ufm.,  bereu  9JJenge 
nod)  burd)  i^re  mittels  abroeic^enben  SatcinationSüerfa'^ren  leidjt  ju  erjielenben 
'dJüancen  beträc^tlid)  nermc^rt  mirb,  erfc^eint  bie  “iDarftellung  fünftlidjer  brauner 
SJJineratfarben  um  fo  meniger  nu^bringenb,  atS  jene  natürtid^en  ?!}lineratfarben 
bet  meift  nortrcfflid)en  (Sigenfc^aften  pgteit^  nerpÜniSmä^ig  biUig  jinb.  “iDo^ 
möd)te  i^  ^ier  auf  fotgenbe  33erbinbungen  aufmerffam  ma^en,  bie  unter  Um* 
ftäuben  mot)I  als  braune  g^arben  angeraenbet  merben  fönnten. 

‘Durd)  ?[Rijd)en  roter,  gelber,  fd)marjer  unb  blauer  färben  lajfen  fi(^ 
braune  l)erftet(en,  nnb  bie  braunen  färben  fönnen  burd)  jene  Seimifc^ungen 
nuanciert  merben.  ®aS  erftere  mirb  feiten,  l)öc^ftenS  nom  ?!Jtaler  felbft  auS- 
geführt,  baS  le^tere  gefd)ie^t  in  f^abrifen  jumeilen  bei  ©rbfarben.  3)ie  51rt 
unb  3Jienge  beS  ßufa^eS  be'^ufS  ©rjielnng  einer  9?üance  ift  jebeSmal  burd) 
fpejiellen,  am  smedmä^igften  junäd)ft  im  fleinen  anjufteüenben  SJerfud^  ju 
ermitteln. 

A.  23roune  ©ifcuojljbfarben. 

1.  Safift^  d)romfaureS  (SifenojcQb^(51)romo3ct)b. 

®er  9Jieberf^lag ,  ben  neutrales  d)romfaureS  ^ali  in  einer  Söfnng  oon 
Sifentiitriol  ^eroorbringt,  ift  fel)r  fd)ön  braun.  (Sr  bedt  fo  au^erorbentUd), 
ba^  er  mit  fe’^r  oiel  treibe  oerfe^t  merben  fann,  um  no^  fe^r  fatte  Slnftri^e 
mit  SBaffer  unb  £)1  ju  geben.  33eim  (Srl)i§en  ge^t  er  in  ein  nod)  bunllereS 
33rann  über.  S)urc^  Seimifc^ung  oon  331au  liefert  er  fel)r  f^öne  olioen*  unb 
bronjegrüne  f^öi^bfc^attierungen,  mie  fie  bie  Umbra  ober  9?e^braune  feiten  liefern. 

2.  ©ifenbrann. 

©ur^SJlif^en  Oon  lOOS^ln.  fein  gefd)lämmtem  gelbem  ©der  mit  5  Sin. 
^od)falj  unb  ©lü^en  erljölt  man  ein  je  nad)  ber  ©lü^^ilje  me!^r  ober  minber 
bnnlelbrouneS  ^robult,  meines  bei  aller  Silligfeit  au§erorbentlid)  baner'^aft  ift. 
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93erUnerBraun.  iJupjerbraune.  SUlanganbraune. 


3.  Serltnerbroun.  'j|3reu|if d^braun. 

?[Ran  erhält  btefe  garbe  burc^  ®(ü§en  toon  33erUnerbIau  unter  Luftzutritt. 
jDte  f^arbe  ift  bur^fidjtig,  trocfnet  raf^  uub  ift  fe^r  l^altbar. 

B.  SBramtc  Äu))fen)ji)bfarbcu. 

1.  S^ronibraun.  SSafif^  t^romfourcS  ^ubferoft)b. 

jDer  LJieberfdilog,  raelt^en  ueutraleö  (^romfaureS  Äati  mit  ^upfero^^b 
erzeugt,  ift  tion  mehr  rotbrauner  cil§  ber  oon  c^romfaurem  @ifenoj:l)b* 

(5^t)romo^i)b.  bem  ©litten  luirb  er  fd^toarz,  änbert  aber  feine  ^arbe  beim 

ßerreiben,  inbem  er  Ijierbei  eine  grünM)braune  S^üance  annimmt.  3^^^ 
ftellung  bon  S^rombraitu  mirb  eine  Löfung  bou  10  jCIu.  ^aliumbid^romat  in 
20  2;in.  SBaffer  zuni  ©ieben  erijitjt  unb  mit  13,5  3;ln.  feftem  ^uf)fer(f)torib 
berfetjt,  bann  trägt  man  nai^  unb  na^  10  S:ie.  ^riftaüfoba,  in  Söaffer  gelöft, 
ein,  bis  fein  3lufbraufen  me^r  ftattfinbet.  ®er  f^ön  braune  5yjieberfd[)Iag  mirb 
mit  SBaffer  gemafdf)en  unb  ergibt  eine  fe^r  beftänbige  ^arbe  bon  marinem  jTon. 

2.  .^upf  erb  raun. 

SDtan  bermifd^t  bie  Löfungen  bon  2  Slln.  ^ufiferbitviol  unb  1  2^1.  SSTiag* 
nefiumfutfat  unb  fällt  fie  mit  fonzentrierter  'ipottafdjelöfung ,  folange  nod^ 
L?ieberfdt)lag  entftef)t.  2)erfelbe  mirb  getrocfnet  unb  geglüht.  äJie^r  braunrote 
2^öne  merben  erholten  burd^  SluSfätlung  bon  ^u^iferbitriol ,  3ltaun  unb  (Sifen* 
bitriol  mit  ^ottafdt)e  unb  ©litten  beS  9?ieberfc^logeö. 

3.  ^atdjet braun. 

2)agfelbe  mirb  für  §oIzauftri^e  ziemlid)  biel  angemenbet.  (S§  mirb  bar* 
gefteUt  burdl)  Sluöfällung  bon  .^ubferfalzen  mit  gelbem  23lutlaugenfatz ;  je 
na^bem  man  ba8  ^upferfalz  mit  überf^üffigem  33lutlaugenfalz  zufantmen* 
bringt  ober  umgefef)rt,  entfielen  SSerbinbungen  bon  abmeic^enbem  f^^arbton. 

C.  Staune  SOIonganfarbcn. 

2)iefe  f^arben  fiub  ®emifd[)e  bon  SfJ anganoj^ben  in  berfc^iebeuen 
DytibationSftufen. 

2)urc^  ©lü^eu  aller  Wirten  bon  Srauuftein  erhält  man  brauneg  QJiaugau* 
oj:t)buloj^b.  3ut  §erftetlung  brauner  SJfanganfarben  auf  foldtje  Sßeife  mirb 
mau  aber  ber  Soften  megen  nur  geringhaltige  Sraunfteiue  benu^eu  fönneu. 
2)ie  reineren  Sraunfteine  geben  zwar  beim  ©lüheu  fehr  tiefe  f^arbeu,  finb 
aber  zu  anberen  technif^en  3wecfeu  biel  borteilhafter  zu  bermerteu.  2)ie 
meiften  Umbra  finb,  mie  bort  ermähnt,  manganhaltige  färben,  ebeufo  biele 


^leibraune.  iTobaltbraune.  Sifter. 
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S3raunocfer.  Sotten  33raune  burd)  bon  övaunfteinarten  bargeftettt 

inerben,  fo  inirb  baS  Salctnieren  nor  beni  “ißulnerifieren  unb  SJia^ten  nor* 
genommen. 

jDie  fogenannten^Dlanganbraune,  Sraunfteinbranne,  mineratifd)e 
33tfter,  merben  bargeftettt,  tnbem  man  j.  SB.  ttJtangannitrioI  mit  ^Natronlauge 
auöfättt  unb  ben  9Nteberfd)Iag  non  5DNanganoji)buI^^brat  an  ber  Suft  fic^  ojQ* 
bieren  lä^t.  ©einö^nUd)  inerben  "^terju  bie  9Nücfftänbe  ber  S^^Iorfalffabrifation, 
normiegenb  au8  50Nanganc^Ioiür  befte^enb,  nerinenbet,  tnbem  man  fie  mit  unter* 
^lorigfaurem  ^Natron  nerfe^t,  biö  ber  entfte^enbe  SNieberfc^Iag  non  ttJNangan* 
fuperoi'^b  feine  g^arbe  nid)t  me^r  änbert-,  er  inirb  bann  mit  fef)r  nerbünnter 
Sc^inefelfäure  auögeinafdjen  unb  getrodnet.  (Sinige  fätten  SJianganfalje  in  ber 
Siebetjitje  mit  33id)romat  unb  erhalten  babei  einen  tiefbraunen  9Nieberfd)Iag, 
Tna^rfd)einli^  ein  @emif^  non  c^romfaurem  SDNangan  mit  SDNanganperoj^b. 

3)ie  5DNanganfarben  finb  fe^r  beftänbig,  befit^en  aber  ben  SNac^teil,  fe^r 
rafc^  jn  trodnen,  fo  ba^  fie  eigentlich  ju  ben  Siccatinen  gerechnet  merben 
fönnen. 

D.  SBrauuc  bleifarben. 

2Birb  9}iennige  mit  Salpeterföure  behanbett,  fo  löft  fid)  eine  gemiffe 
i  ^enge  berfelben  auf,  mät)renb  ber  9Nüdftanb  au§  tiefbraunem  bleifufieroj'hb 
I  befteht,  ber  fich  al8  billige  f^arbe  gut  eignet. 

i  E.  braune  Äobaltfarben. 

i  jDie  ^obaltbraune  merben  hergeftettt,  inbem  man  bem  jur  bereitung  oon 

blauen  ^obaltfarben  bienenbeu  ©emifth  non  SConerbe  unb  ^obaltfaljen  Sifen* 
i  ojhb  unb  glüht.  mirb  j.  b.  .Jfobaltfulfat,  3lnunoniafalaun  unb 

(gifennitriol  geglüht,  mobei  febod)  bie  erforberlidje  ©lühtemlieratur  eine  fehr 
hohe  ift.  bei  meit  niebrigerer  ^i(je  arbeitet  man  mit  einem  (Gemenge  non 
5  sein.  .^obaltojci)bulhhbrat,  25  Sin.  ^mmonialalaun  unb  Sifendjlorib,  mobei 
bie  ^INüance  um  fo  meniger  oiolettblau  auSfättt,  je  mehr  Sifenfalj  man  oer* 
raenbet.  Um  ben  Antritt  oon  rebujierenben  f^energafen  ju  bem  Siegelinhalt 
unfd)öblid)  ju  mad)en,  mürbe  non  berfd)  tiorgefchlagen,  auf  bem  boben 
braunftein  auSjubreiten  unb  mit  ©laöpuloer  ju  bebeden,  moraug  fid)  beim 
©lühen  Sauerftoff  entmidelt. 

F.  braune  Äohlenftofffarben. 
bifter.  9Nu^braun. 

3Benn  man  9Nu§  j.  b.  au8  buchenholj  bei  red)t  niebriger  Semperatur 
erzeugt,  fo  bilbet  fid)  ber  fogenannte  ©lanjru^,  ber  au8  ^ohlenftoff  nebft 
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ßo^Ienj(^t»Qrä. 


“iProbuften  ber  trotfenen  ®efttIIatton  befielt;  berfelbe  tuirb  mit  SBafjer  aug= 
getobt  unb  auf  einer  5Jia§mib^ie  gemo^Ien,  big  aKe  löglic^en  ©toffe  entfernt 
finb;  ber  ^iücfftanb  mirb  bann  bem  ©cf)Iämmbroje§  unterworfen.  33ifter 
befi^t  einen  warmen  jEon  mit  fct)wa^  gelblichem  ©tich  unb  ift  alg  Safferfarbe 
fe^r  gut  oerwenbbar. 

VI.  ^cBxvav^e  §tarßen. 

®ag  färbenbe  ‘^3rinjip  faft  aller  jitm  9}iaten  ober  3tnftreidhen  oerwenbeten 
f^arben  ift  ber  Äohlenftoff.  Unter  ben  ©rbfarben  finb  biejenigen  fohlenftoff* 
haltigen  fdiwarjen  f^arben  bef^jrochen,  welche  fertig  gebilbet  im  SIJiineralreich 
üorfommen  unb  nur  einer  medjanifrfjen  ?lufarbeitung  bebürfen. 

3)ie  hie^  objuhanbelnben  fünft  liehen  fchwarjen  SSJlalerfarben  beftehen 
faft  augfchUe|tith  aug  amor:^5hem  ^ohtenftoff  unb  finb,  wenn  auch  fe|tere 
oorwiegenb  ber  organifthen  Statur  entnommen  wirb,  gleidjwohl  oermöge  ihrer 
alleg  Drganifche  befeitigenben  ßubereitung  afg  fünftliche  äRineralfarben 
anjufehen. 

9)?an  erhält  biefe  fd)warjen  f^arben  auf  zweifache  SBeife,  nämlid)  1.  burd) 
(Srhi^ung  fohtenftoffreicher  organifd]er  Körper  bei  i^uftabfd)Iu§  (33erfohfnng, 
trodene  ©eftitlation)  unb  33enu^ung  ber  jurüdbfeibenben  Äohle  (^oljfohle, 
^nodjenfohle),  ober  2.  burch  unoottftänbige,  b.  h-  bei  nngenügenbem  Luftzutritt 
bewirfte  Sßerbrennung  harjiger,  öliger  ober  fampferartiger  Körper  mit  hohem 
Äohlenftoffgehalt,  unb  burd)  23enu^ung  beg  aug  bem  9iaud)  bei  beffen  21b» 
fühlung  fi^  abfcheibenben  fein  zerteilten  ^ohlenftoffg  (9iu§).  ^ieraug  ergeben 
fich  entweber  A,  alg  2Ser!ohlunggprobufte  ober  B.  alg  9iu§f(^warze  bie  nad)» 
folgenben  Farben. 

A.  ^ßerfohlwnggprobuftc. 

1.  .^ohle  üon  ^ölzern.  .g)olzfohle. 

©ie  wirb  burd)  23erfohlung  ber  ocrfd)iebenen  ^ölzer  in  oerfchloffenen 
eifernen  ©efä^en  ober  in  ?[Reilern  erhalten,  ift  porög  unb  Oon  glänzenb  fdjwarzer 
f^arbe.  ®ie  Stinbe  ber  ^ölzer,  fowie  auggelaugte  ©erberlohe  gibt  gleichfadg 
ein  tieffchwarzeg,  febo^  weniger  glänzenbeg  2Serfohlnnggprobuft.  $öd)ft  fein 
gemahlen  geben  biefe  Sohlen  eine  fchwarze  glanzlofe  f^^arbe,  weldje  aüerbingg 
ZU  orbinärem  2lnftrich  fehr  brauchbar  ift.  3m  23ergleich  mit  reinem  8iu^  h^^t 
fie  ztoar  eine  geringere  jDedfraft,  weil  in  letzterem  bie  Äohle  otel  feiner  oerteilt 
ift,  unb  ein  fo  zollet  21nftrich  wie  mit  S^iu^  ift  bamit  nicht  zu  erzielen,  aber 
bie  f^arbe  hut  anbererfeitg  bie  gute  (Sigenf(^aft,  ba^  fie  rein  f(^warz  erf^eiut. 
5D2ifd)t  man  biefeg  ^ohleuföhwarz  mit  weiten  Körpern,  z-  S31eiwei§, 
treibe,  fo  erhält  man  ein  reineg,  ober  etwog  ing  231äuliche  nüancierenbeg,  uicpt 


gronffurter  Sc^iuarj. 
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aber  ein  bräunltdjeö  ober  fudjfigeö  ©rau,  luie  e§  bei  Slimenbung  bon  9?u|en 
ber  gatt  ju  fein  pflegt.  @in  foldjeö  ©rau  oerbient  bal)er  ben  IBorjug,  g.  33. 
bei  ber  'älpplitation  auf  STapeteu,  ba  eS  pier  bou  angenehmer  Sßirfung  ift, 
mährenb  ba8  9^u^grau  einen  unangenehmen,  bräunlichen  2on  geben  mürbe. 

®a8  ^ohlenfd)mar3  fommt  feljt  in  großen  Ouantitäten  unter  bem 
9(ainen  fd)mebifd)er  9?n^  in  ben  §anbel,  unb  eß  merben  in  ®d)meben 
fährlich  menigftenö  10  000  ßtr.  fabrijiert  unb  nad)  9?u§lanb,  jDeutfd)lanb  unb 
.^oHanb  berfenbet,  mo  e8  al8  Ölfarbe  jum  0d)iffganftridh ,  jum  Slnftri^h 
eifenbled)erner  jDäd)er,  bon  5öled)röhren,  ®ad)r innen  unb  ®ad)* 
röhren  eine  immer  auögebehntere  'älnmenbitng  gefnnben  hat. 

!Die  gabrifation  beS  ÄohlenfdjmarjeS  erforbert  ^u  einem  borteilhaften 
^Betriebe  anher  billiger  ^ohle  au8  irgcnb  einer  ipoljart  (and)  fanbfreie  Sorf® 
fohle  ift  anmenbbar)  eine  bebeutenbe  unb  babei  bod)  mohlfeile  med)anifd)e  ^raft, 
am  beften  2öafferfraft,  roeld)e  and)  in  ©thmeben  immer  angeroenbet  mirb. 
ßnm  “ipulberifieren  unb  Sliahlen  ber  ^ohle  benuljt  man  immer  bie  in  33b.  I 
befchriebenen,  and)  jum  SJiahlen  ber  ^ohle  für  0d)iehpulber  bienenben  9toll* 
fäffer  mit  kugeln,  raelche  ju  biefem  33ehuf  ganj  au§  (Sifen  angefertigt  unb 
neben  ber  ^ohle  mit  eifernen  kugeln  bon  etma  3  bid  4  cm  ^urdjmeffer  befd)icft 
merben. 

I  2.  gi'anffurter  ©d)marj.  Noire  de  Vigne.  9?ebenfchmar j. 

!  ®ie  f^arbe  mirb  in  ben  SBeinlonbern  bnrd)  33erfohlung  berfchiebener,  bon 

I  bem  SBeiuftocfe  unb  SBeine  herrührenber  9iohmaterialien  gemonnen.  ^ierju 

I  bient  nomentlid)  bie  beim  Sägern  beö  ?Oftofteö  fid)  abfe(jenbe  SBeinhefe.  ©er 

I  trübe,  ftüffige  9^üdftanb,  melier  beim  31bjapfen  beS  geflärten  SBeineö  auf 

:  anbere  Raffer  bleibt,  mirb  jur  ©eminnung  beö  barin  enthaltenen  SBeineg 

in  einfa^en  3)eftitlierblafen  erhi^t,  mobei  ber  fogenannte  SBeinbranntmein  über* 
geht.  ®ie  jurüdbleibenbe  bicfe  iOiaffe  bringt  man,  nötigenfatlö  nad)  bor* 
gängigem  31bbampfen  in  eifernen  Ueffeln,  in  irbene  Slöpfe  ober  eiferne  3hlinber, 
bereu  ®edel  bi§  auf  eine  fleine  Öffnung  lutiert  ift,  ei'hitjt  fie  barauf  in  einem 
nad)  31rt  ber  Klopfer*  ober  Ultramarineöfen  fonftruierten  Öfen  fo  lange,  bi« 
feine  f^lammen  ober  brennbare  ©afe  mehr  au«  ber  IDedelöffnung  herborbringen, 
unb  berfd)lieht  nun  ben  Ofen,  fo  bah  l'ic  f^euerung  crlif^t.  3n  ben  Siegeln 
ober  Äohle  jurücf,  bie  nur 

gemafdjen  unb  getrocfnet  jn  merben  braudjt,  um  ein  borjüglidje«  granffurter 
0d)marj  p  geben.  3^^^^  33erfohlen  jener  nbbeftitlierten  SBeinhefe  bienen  au^ 
borteilhaft  eiferne  Äeffel,  mit  ®e(fel  unb  3lbleitung«rohr  für  Kämpfe  unb 
©afe  berfehen.  3;n  benfelben  mirb  bie  §efe  juerft  offen  abgebampft,  bann 
nad)  31uffe^ung  be«  ®ecfel«  bei  ftärferer  ^ijje  berfohlt,  bi«  feine  ©afe  mehr 
i  entmei^en.  ^infolge  be«  Sßeinfteingehalte«  ber  Sßeinhefe  ift  bie  jurücfbleibenbe 

;  (Deutele,  Snvbenfatiritation.  II.  3.  Oliifl-  16 

f 

i 
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Seinjc^marj, 


yeinöerteilte  ^o^te  pottafd)et)atttg.  33et  gabrifation  be«  granffurtev  ©(^tüarjeg 
im  ®ro^en  lo^nt  [ic^  ba^er  bie  ©eroinnung  btefer  ^ottojrf)e  burd)  ^uölougcn 
bcr  ^o^te.  ferner  enthält  ba8  grantfurter  ©c^tuavj,  ^errü^renb  au8  beni 
memfauren  Äalf  ber  2ßetnl)efe,  eine  geringe  2J?enge  fo^Ienjauren  Äalf,  ber 
ieboc^  bie  garbe  nid)t  beeintväcf)tigt  unb  welcher  ba^er  nici)t  barau«  entfernt 
mirb,  obgleid)  bieg  burd)  gytraftion  mit  ©atjfäure  leicht  gef^e^en  fönnte. 

(geringere  ©orten  f^i'anffurter  ©^warj  werben  noc^  bur^  33erfo^Iung 
non  äßeintreftern  unb  9iebenabf^nitten  ober  non  S^eben^otj  unb  Dtebenjtneigen 
gewonnen.  S)iefe  Äo^le  bebarf  bann  nod)  beg  ^Dia^teng  auf  naffen  9Jiüt)Ien 
ober  in  ^fioHfäffern  wie  nor^in  bie  ^oljfo'gle,  non  ber  fie  fid)  nur  baburd) 
unterfd^eibet,  ba^  fie  leidjter  jerreibüc^  ifl,  atfo  ein  weit  feiner  jerteitteg,  jartereg 
“»Ißrobult  gibt,  (gemenge  non  bem  letzteren  ©^warj  mit  bem  feineren  aug  ber 
Sein^efe  bilben  bie  nerfdjiebenen  ©orten  beg  im  ^anbel  norfommenben  grant* 
furter  ©djwarjeg. 

3It(e  biefe  ©(^warje  geben  mit  Sleiwei^  ein  reineg,  etwag  ing  33täuUd)e 
fadenbeg  (grau,  wie  bie  §oijfof)le.  33on  ber  (elfteren  unterfd)eiben  fie  fid)  in 
ber  ^nwenbung  alg  i^arbe  überhaupt  nur  burd)  eine  größere  ®edfät)igfeit, 
weld)e  auf  ber  fd)on  erwähnten  feineren  33efd)affen^eit  i^reg  ^Ißutnerg  berntjt. 
©ie  werben  wegen  it)rer  tief  fdjWarjcn  f^arbe  unb  fonftigen  förderlichen  @igen* 
fchaften  au|er  anberem  aud)  für  ben  ^udferbrud  angewenbet.  gür  ben  ge^ 
wbf)nfid)en  ®ud)brud  fdjeinen  fie  weniger  geeignet  s«  fei«- 

3.  @lfenbeinfd)warj.  Seinfc^warj  (.^nodjenfohfe)- 

®iefe  beiben  ©d)war5e,  welche  gegenwärtig  ganj  bagfetbe,  nämlich  ner= 
fohfte  unb  feingemahfene  Knochen  finb,  würben  fange  ßeit  afg  garbe  häufig 
angewenbet,  ba  fie  eine  gute  üDedfraft  befil^en.  3ltle  tierifd)en  Knochen  geben 
nad)  bem  Sßerfohten  eine  f^warje  Äohle,  weld^e,  jebod)  nur  nach  oorgängiger 
feinfter  Verreibung,  and)  einen  glatten  ©trid)  annimmt,  unb  f(^on  in  bünner 
^age  tief  fdjwarj  ift.  Leiber  ift  bag  ber  nerfohften  ^nod]en  jur  ®e» 

winnung  einer  benuparen,  b.  h-  genügenb  feinen  fd]War3en  garbe  infolge  ber 
für  ben  (grohbetrieb  erforberlichen  erhebfidjen  nicchanif^en  ^roft  ju  foftfdielig, 
fo  bo§  jur  Veit  bag  33einfd)Warj  nur  noöh  für  befonbere  V^ede  afg  SRafer^ 
färbe  im  befchränften  SOia^e  bereitet  unb  angewenbet  wirb. 

S)ie  33erfohfung  ber  ^nodjen  pr  Sßeinfchwarjgewinnung  fann  auf  Oer* 
f^iebene  Söeife  erfofgen.  3im  ^feinen  werben  gu^eiferne  ober  audh  tönerne 
SEödfe  mit  gewafdjenen,  fanbfreien  Änodjen  gefüfft  unb  gut  bebedt  unb  futiert 
in  einer  ffeinen  Dfeneinrichtung  fo  fonge  erhiljt,  big  feine  entjünbbaren  ^Dämpfe 
mehr  hevöorbre^en.  3Benn  burch  guten  Sßerfchfu^  ber  STödfe  jeber 

Suftjutritt  abgehaften  wirb,  fo  erföheinen  bie  nerfohften  Knochen  nad)  bem 
©rfaften  in  ihrer  ganzen  ©ubftanj  gfeid)  fd)warj  gefärbt  bei  ungeänberter  äußerer 
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Sorm.  ober  im  größeren  SJJo^e  erfolgt  bie  gteidjjeitigc  (Sr^i^ung 

Dieter  3t)tinber  ober  Stopfe  in  Dfen  Don  ber  (äinridjtung  ber  Söpferöfen,  in 
benen  bie  Söpfc  Don  gtei^er  ®rö^e  fo  oufeinonber  geftettt  toerben,  ba§  bie 
unteren  buri^  bie  oberen  bebedt  nnb  nur  bie  gonj  oberften  mit  ®e(fetn  ge= 
fc^toffen  merben.  ®ie  ^eijung,  roet^e  teitmeife  burd)  bie  ou^  ben  !Jö^fen  fid) 
entmidetnben  brennenben  ®afc  felbft  bemirft  mirb,  ift  einjuftetlen,  fobotb  letztere 
nid)t  me§r  ouftreten.  5)ann  mirb  jur  S3ermeibung  febeS  !^uftjutritt§  fetbft  ber 
©(i^ornftein  be«  DfenS  gefd)Ioffen,  nnb  eö  erfolgt  no^  (Sntteeren  ber  ertotteten 
SlöfDfe  bereu  33efd)i(fnng  oufö  9^eue.  ©ofern  t)«tbei  bie  ®eftittation§|)robufte 
Derbronnt  merben,  atfo  ot)ne  jeben  betäftigenben  @erud)  Dcrfd)minben,  ift  biefe 
S3erfot)tungömet§obe  and)  in  ber  9^ät)e  Don  ©tobten  ober  in  biefen  fetbft  jutäffig, 
mo  onbere,  mit  ©eminnung  ber  megen  i^reS  übten  ®erud)eg  t)ö^ft  betöftigenben 
flüchtigen  ^robutte  Derbunbene  53erfot)lunggarten  nicht  gebutbet  merben. 

33ct)ufg  SBerfohlung  ber  Änodjen  unter  Sluffongung  ber  ftüd)tigen  'jßrobutte 
(fohtenfoureS  ^tmmoniaf,  brenjli^eS  Xieröl  ufm.)  ert)i^t  man  bie  ^no^en 
in  Ueffeln  ober  3h^^nbern,  meldje  eine  befonbere  Neuerung  ^oben  nnb  mit 
fchmiebeeifernen  Reimen  ober  begie^ungömeife  5Ibleitung@rc)t)ren  Derfet)en  finb, 
um  bur^  le^tere  bie  ®eftit(otion8).n^obufte  in  eine  9?eif)e  erft  eiferner  ober 
fteinerner,  bann  hötjerner  ©efö^e  ju  leiten  nnb  ^ier  ju  Derbi^ten. 

®ie  33einf(hmorjfobrifotion  im  großen  t)at  gegenmörtig  faft  ben  otteinigen 
3me(f,  bie  jum  Säiitern  beS  ßuderfafteS  bei  ber  ßuderfobritation  bienenbe 
Änod)enfohle,  eine  möglid)ft  unb  fefte  ^ot)te  Don  33ot)nen*  big  ^ogel' 
forngrö^e  ju  geminnen,  möhrenb  nur  bog  boDon  obfaüenbe  feinere  ^utDer  olg 
33einfd)morj  ju  5tRalerfarbe  33enu^nng  finbet,  inbem  eg  ju  biefer  ^nmenbung 
nod)  meiter  gemahlen  mirb.  S){efe  ^no^enfohtengeminnnng  im  großen  unb 
bie  bomit  Derbunbene  onbermeitige  ^.]3robnttion,  obgleich  außerhalb  beg  ©ebieteg 
ber  eigentlid)en  gorbenfobrifotion  tiegenb,  foll  tjier  bod)  in  9iüdfid)t  ouf  mondje 
58erührunggpunfte  mit  ber  te(jteren,  fomie  beghotb  turj  befd)rteben  merben, 
meil  bie  ^nochenfohle  häufig/  iiJie  ^i^ir  früher  gefehen  hoben,  jur  Läuterung 
Don  ©oljen  für  bie  ^o^tiengeminnung  5tnmenbung  finbet. 

^nodjen  aüer  5trt  merben  eingefouft.  diejenigen,  metd)e  feljr  gottertereid) 
finb,  mie  bie  ^ornterne,  merben  ougfortiert  unb  jur  ^eimfobrifotion  Dermenbet. 
©ie  mürben  megen  ihreg  geringen  ©eholteg  an  pho^Ph^^foutem  ^alf  hoch  nur 
menig  33einfohte  na^  bem  ^erfohten  hioterlaffen.  die  übrigen  ^no^en 
merben  mit  SBofferbompf  ouggefod)t,  teilg  um  bog  barin  enthaltene,  nod)  bem 
(Srlolten  oben  objufd)ö))fenbe  f^ett  ju  geminnen,  haw^Jtföchlid)  ober,  um  eg 
überhaupt  ju  befeitigen,  meil  eg  bie  Äohle,  melche  porög  bleiben  foK,  mit  einer 
©^id)t  bid)terer  ^ohle,  ©lonjlohle,  überjiehen  mürbe. 

die  onggebömpften  unb  f^arf  getrodiieten  Änod)en  merben  nun  behufg 
^bfonberung  ber  feften  ^nochenteile  Don  ben  loderen  unter  ^oKerfteinen  ge^ 
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mahlen,  ©^on  no^  furjer  (Stniüirfung  ber  leiteten  finb  alle  ^oröfeu 
Änod)entetle,  lüel^e  auc^  gallert*  ober  leim^altiger  ftnb,  jerbrücft 
unb  in  feine?  -Putoer  üerinanbelt,  ba?  bur^  ^bfieben  oon  ben  garten  ^no^en 
getrennt  wirb,  nm  e?  für  fid^  ju  oerwenben.  S)ie  jurüdbleibenben  ^örteren 
Änodjen  geben  bann  bei  weiterem  ^erma^Ien  ober  ßerftampfen  ein  fe^r  grobe?, 
jur  ^erfteHung  ber  ?äuterung?fo^Ie  am  beften  geeignete?  Äorn. 

®a?  beim  erften  SRa^Ien  erfolgenbe  feine  'i)3utticr  ber  poröfen  ^noc^en 
wirb  entweber  j^ur  ®üngerfabrifation  ober  jur  Seimfabrifation  oerwenbet.  jDa? 
grobe  ^orn  ber  !^ärteren  ^no(i^en  wirb  bagegen  na^  forgfättiger  ^bbfiebung 
if)re?  beim  ^weiten  abfaüenben  ftaubigen  '!|3utDer?  nacf)  einer  ber 

obigen  SRet^oben  für  fi^  oerfo^It,  um  fo  bie  wertootte  3uderfänterung?fo^te 
oon  fefter  ©trnftur  ju  bitben. 

®ie  ^ornfno^en,  fowie  ba?  abgefonberte  S3einme^I  ber  poröfen  Änod^en 
werben,  fofern  man  auf  Seimfabrifation  eingerichtet  ift,  mit  üerbünnter  ©atj» 
füure  übergoffen,  wet^e  ben  pt)o?phorfauren  ^alf  in  3eiträumen  oon  8  bi? 
14  Sagen  auflöft  unb  bie  leimgebenbe  ©ubftanj  jurücttä|t.  S)iefe  gibt  na^ 
gutem  3lu?wafchen  bur^  Äod)en  mit  SBaffer  eine  Seimgalterte,  bie  jur  S)ar* 
fteüung  be?  fogenannten  ^ornleim?  ober  Äno^enleim?  bient.  2lu?  ber  falj= 
fauren  Söfung  fädt  man  bnrd)  Äatfmild)  ben  ph^^i^horfauren  ^alf  (ogl. 
33b.  I)  unb  oerwenbet  biefen  meiften?  al?  Düngemittel,  inbem  man  i^n  fotctjen 
gcmat)tenen  tierifchen  Überreften,  at?  §orn,  0auen,  Söodenhaaren  jufe^t,  bie 
an  fi^  arm  an  ph^^^P^orfaurem  ^alf  finb. 

Durd)  ba?  oorbemerfte  Slbfieben  ber  grob  gemahlenen  hßi^ten  Knochen 
wirb  jwar  nur  eine  geringe  QJienge  feinere?  ^nodhenpulüer  erhalten,  aber 
biefe?  gibt  bann  für  fith  tierfohlt  unb  entfprefhenb  fein  gemahlen  ein  33ein* 
fchwarj  für  SlJfater  unb  ©tiefefwid)fefabrifanten  oon  au?ge3eid)netcr  Ouafität, 
weif  e?  nur  matte,  ni^t  non  oerfohltem  f^ett  beeinträ^tigte  ^ohle  enthält. 
Da?  alte  9?enommee  be?  wirfUd)en  gebrannten  (SIfenbein?  af?  'üJialerfarbe 
beruht  überhaupt  barauf,  ba§  ba?  ©tfenbein  ein  fettfreier  harter  ^no^en  ift, 
wie  bie  9iöhrenfno^en  unferer  ^au?tiere,  wie  überhaupt  fefte  Änod)en, 
welche  ade  ein  ebenfo  gute?  unb  fd)warje?  33tobuft  liefern. 

il?adh  einem  anbereu,  minber  jwecfmä^igen  33erfahren  ber  ^nodhenfohlcn- 
fabrifation  werben  bie  ^nodhen  nach  ber  3lbbämpfung  be?  f^ette?  nidht  erft 
grob  gemahlen  nnb  au?gefonbert,  wie  norhin,  fonbern  ohne  weitere?  gebrannt. 
Die  berfohlten,  ganzen  Knochen  mahlt  man  unter  geriffelten  SBaljen,  um 
nunmehr  erft  mittet?  3lbfiebung  bie  grobförnige  Säuterung?!ohte  toon  ber  anber* 
weit  ju  oerwertenben  feineren  Äohte  ju  trennen.  Diefe  (Gewinnung  hat  ben 
9?a^teil,  ba§  in  ber  grobförnigen  ^ohte  auch  tweniger  fefte,  oft  fehr  locfere 
©tüde  jurüctbteiben,  welche  bon  ben  SBatjen  nicht  getroffen  finb.  3u9teich  gibt 
ba?  hierbei  erhaltene  iputber,  weit  e?  bon  ben  poröfeften,  mürbeften  Knochen 
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erfolgt,  ein  fd)Iec^teg  Seinfc^toarj  für  SJlalerjioecfe,  öbtoo^I  eö  bei  ber  5ln* 
luenbung  jur  gabrifotion  ber  ©tiefetioic^fe  fe^r  braucfjbar  ift.  3mmer^in  mu| 
eö  auc^  no^  feiner  gemalten  merben,  enttneber  anf  trocfenen  ober  naffen  9J?üf)Ien, 
wenn  eö  jn  lel^tgenonntem  S3el)ufe  ober  al8  ?[RaIerfarbe  bientid)  fein  foH. 

jDaS  33einfd)Warj  tjat  im  wefentli^en  atö  SRoterfarbe  bie  (Sigenfc^aft  ber 
Äo^Ie.  33eim  (Sr^i^en  unter  Suftjutritt  oerbrennt  ber  ^otjtenge^att  unter 
ßurüdtaffung  be§  p^oSp^orfauren  ^atfeö,  raetdjer  alfo  ben  STröger  ber  färbenben 
Äot)Ie  bilbet  (ogt.  33b.  I).  ^^nli^e  ^robnlte,  fd)ioar5e  treibe,  fann 
man  lünftti^  ^erftellen.  33ilbet  man  fleine  Stangen  oon  fettem  'iPfeifenton 
üon  ber  gönn  gemöt)nUd)er  33Ieifebern,  umgibt  fie  mit  Ä'nod)enmet)I  unb  oer- 
fot)Ü  bann  leister  eg,  fo  netjinen  bie  Stangen  eine  intenfioe  fd)marje  garbe  an, 
inbem  ber  Sion  babei  ebenfo  mit  Äot)le  buvt^brungen  wirb,  bie  er  aug  ben 
®afen  aufnimmt,  wie  eg  mit  bem  pt)ogp!^orfauren  ^alfe  in  ben  ^nod)en  ber 
galt  ift.  Soldje  Stifte  fönnen  bann  atg  fdjWarje  3eid)en!reibe  unb  fc^warje 
garbe  gebraut^t  werben. 

gd)  fann  noc^  ^injufügen,  ba§  man^e  bituminöfe  S^iefer,  wie  ber 
fd)webifd)e  3flaunfd]iefer,  mittefg  35erfo^Iung,  wefdje  unter  Seftiüation  flüdpiger 
Öe  erfofgt,  fHüdftönbe  geben,  bie  bur^  ^ier  feidjter  afg  beim  33einfd]Warj  ju 
I  bewirfenbeg  äRa^len  fe'^r  fd)öne  unb  bedfätjige  garben  liefern.  Sie  33enu(5ung 
biefer  Sdjiefer  jur  garbenbereitung  ift  aber  woi^I  aug  bem  ©runbe  unter» 
blieben,  weit  bie  3tn3a^t  ber  fdjWarjen  garben  fd]on  eine  fet)r  gro^e  ift,  fo  bo^ 
ein  neueg,  wenn  and)  biUigeg  ^robuft  fd)wer  einen  ben  3lntagefoften  ber  gabri» 
fation  äquioatenten  3lbfa|j  finbet. 


B.  Otufifd^toar^c. 

fRu^e  finb  bie  jarteften  nnb  feinften  fdjwarjen  garben,  bereu  Sedfraft 
bie  ber  oor^erget)enben  oietmat  übertrifft  unb  bereu  33evteitbar!eit  fie  fo  un» 
gemein  annei^mtid)  mad)t.  Sobatb  fie  nämtid)  mit  ben  jum  3tnftrid)e  erforber» 
tid)en  Dten  getränft  finb,  ifi  feine  größere  Äraft  nötig,  bie  einjetnen  Seite  ju 
trennen,  atg  bie,  wetc^e  bie  fteifen  §aare  ber  'ißinfet  bei  i^rem  Srude  augüben 
fönnen. 

Sie  Sarftettung  ber  fRu^e,  wetc^e  bei  ber  großen  33erfc^ieben^eit  ber 
te^teren  auf  manntgfad)  abweid^enbe  Söeife  erfotgt,  ift  in  i^ren  wefenttid^en 
3ügen  fotgenbe: 

Sie  öttefte  gabrifation  beg  fRu^eg  fdjeint  auf  bie  3tnwenbung  ^arjigen 
^otjeg  (^ienfjotjeg),  fe!^r  fiarjiger  ^ieferwurjetn,  oon  ^arj  unb  ber  9?üdftänbe 
Oom  “ißedt)»  unb  ^arjfieben,  atg  S^Jofimateriat  befd)ränft  gewefen  ju  fein,  unb 
biefen  9iu^  fann  man  fügtid^  ^otjrn^  ober  ^ienru^  nennen,  gn  ben 
kommen,  fRö^ren,  Sd^ornfteinen  ber  gewö^ntid^en  geuerungen  fetjt  fid)  an  ben 
Stetten,  wet^e  bem  geuer  nä^er  liegen,  aug  bem  fRaud^e  eine  fdt)war3braune. 
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glänjenbe,  oft  toetd)e  unb  feuchte  SD^affe  ab,  ber  ©tonjru^,  ein  53ranb^vj, 
raeld)ed  beim  (Srraärmen  fdjmitjt  unb  meiftend  aut^  brenjtidied  Dl,  pffige 
DeerfDrobulte,  Äreofot,  Äarbolfdnre  ufm.  entljält.  51n  ben  entfernteren, 
fdlteren  ©tetten  jener  9?ö^ren  inirb  bagegen  ein  trodener,  ftaubförmiger,  beim 
(grroärmen  nid^t  fc^meljenber  9^u§,  ber  glatt  er  ru^,  abgefeimt.  3e  unge* 
nügenber  bie  ^Verbrennung  ift,  je  me'^r  Brennmaterial  alfo  jugleic^  eine  trodene 
Deftidation  erleibet,  befto  größer  ift  bie  5[Renge  bed  ©lan^ru^ed  unb  beffen 
Deerget)alt,  wäl)renb  bei  befferer  Verbrennung  oft  nur  ber  trodene  glatterru^ 
gebilbet  rcirb.  Von  biefcn  9?u§orten  ift  bidl)er  wenig  ober  fein  ©ebraud)  ge* 
mad)t,  weil  bie  9?an(^abjüge  ber  geuerungdonlogen,  in  beneu  fie  fid)  abfel^en, 
fo  befd)offen  finb,  bo^  bei  bem  ^blöfen  bed  3^u|ed  ^Jlauerwerf  unb  anbeve 
me^anifd)e  Unreinigfeiten  mitfolgeu.  Die  Sammlung  bed  9^u§ed  bur^  bie 
©d)orufteinfeger,  bie  erforberlit^e  bedfelben  bur^  ^ludglü^en, 

SJia^leu  ufw.  mürbe  bad  barand  ju  geminnenbe  garbenftrobuft  öiel  ju  teuer 
madjen. 

Verbrennt  fe^r  ^arjiged  §o4,  §arj  ober  ^arjabfälle,  mie  fie  bie 
Ve^fiebereien  liefern,  unter  nid)t  ju  geringem  Suft;;utritt,  fo  mirb  ber  fRu^ 
wenig  mit  teerartigen,  wöfferigen,  freofot^ltigen  Stoffen  oerunreinigt  unb  legt 
fic^  an  bargebotene  falte  Wönbe  ald  ein  ^öd)ft  feiner,  leid)ter  Staub  an,  ben  fc^on 
eine  ganj  geringe  Suftbewegung  oerteilbar  mac^t.  (£d  fommt  nun  barauf  an, 
folc^e  (Sinrii^tnngen  ju  treffen,  ba^  bie  Verbrennung  nad)  SBunf^  geleitet 
werben  fann,  ba§  fi^  fo  üiel  ald  mögli^  fRu^  in  ber  Verbrennung  andfc^eibet, 
ba^  jum  '^Infegen  bed  fRu^ed  audrei^enbe,  beffen  na^^erige  ?lblöfung  leid)t 
geftattenbe  glücken  oorljanben  finb,  nnb  ba^  enblic^  ein  bie  '^ludbeute  fd)mälern* 
bed  (Sntweic^en  oon  fRu^teileu  in  bie  öuft  oermieben  wirb. 

Von  alterd  l)er  benuljt  man  eine  (Sinric^tung,  bie  biefen  ^uforberuugen 
entff)rid)t.  9Ran  erbaut  in  einer  @bene  auf  bem  Voben  einen  ^anal,  ber 
wenigftend  4,5  bid  5  m  lang  ift,  and  ^iegelftcinen,  ober  beffer  Sanbfteinf)latteu. 
Der  üorbere  Deil  bed  ^anald  wirb  mit  einer  Dfentür  mit  klappen  oerfet)en 
unb  bient  ald  Verbrennuugdftede.  Der  Hintere  Deil  fte^t  mit  ber  fogenannten 
^^iu^fammer  in  Verbinbung,  bereu  oier  Seitenwönbe  aud  glaneU  ober  aud* 
gefpanuter  Seinwanb  3ufammengefe(jt  finb,  unb  beren  Dede  eine  oierfeitige 
Vpromibe  oon  gleichem  SRaterial  ift,  bie  aufgefponnt  unb  l^eruntergelaffen 
werben  fann.  Der  Voben  biefer,  je  größer  befto  beffer  ^erjurid^tenben  fRu^* 
fammer  beftet)t  entweber  aud  Brettern,  ober  ift  boc^  Oon  einem  feften  SRaterial 
oerfertigt.  (Sin  befonberer  3wg  ge^l  ni^t  oou  ber  Kammer  oud  ind  greie, 
oielmefjr  müffeu  bie  in  biefelbe  eintretenben  Verbrennungdprobufte  burc^  bie 
Boren  bed  ßeuged  entweid)en,  wobei  fie  bann  ben  fRu^  an  bie  Berüfirungd* 
f(äd)e  abfe^en.  Solcher  Kammern  fönnen  mehrere  oor^anbeu  fein,  bie  bann 
miteiuanber  in  Verbinbung  fte^eu.  (Sd  gibt  jwar  au^  3Iuftalteu,  bei  benen 
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bic  Kammern  entroeber  raegfatten,  ober  barin  ein  ßug  I)er9cfteüt  toirb,  jeboc^ 
:tid)t  beim  9iuprennen  au§  §arj  ober  Ijarjigem  §oIje.  Sei  btejen  Inftalten 
tjerbinbet  eine  9tö^re  oon  Sied)  ober  Öcinmanb,  um  SIed)reifen  genäl)t,  je  jmei 
ober  mehrere  Kammern,  tritt  jule(jt  in  @äde  unb  non  ba  an  inS  ^reie;  e8 
ift  bann  and)  nid)t  notroenbig,  ba^  bie  Kammern  felbft  poröfe  äBänbe 
befiljen;  jebo^  benu^t  man  immer  ein  beroegUd)e§  ßeug,  raul)e  g'Iö'^en,  bie 
nic^t  öerunreinigenb  mirfen,  j.  S.  paarige  gelle,  an  bie  [i^  ber  9?u^  Ieid)ter 
anlegt,  unb  meil  [ie  burd)  ®d)Iagen  erf^üttert  raerben  fönnen,  and^  lei^t  mieber 
banon  abföllt. 

2Benn  bag  9iu^brennen  beginnt,  jo  mirb  ber  gemauerte  ^anal  erft  einige 
ßeit,  etma  12  ©tunben,  gelinbe  erl)iljt,  nur  in  ber  ^bfic^t,  um  ba8  Einlegen 
ton  9iu|  an  bie  ^analmänbe  ju  ter^inbern,  ba  fonft  ber  ^ier  abgefe^te  9iu^ 
mit  ©lanjru^  terunreinigt  merben  unb  nic^t  in  reiner  Sefc^affen^eit  nbjulöfcu 
fein  mürbe.  ?Iud)  fönnte  ber  9iu^  in  bem  banale  fid)  entjünben  unb  bie  (Snt* 
jünbung  in  bie  Kammern  fortpflanjen.  ^Ibbann  merben  bie  l^arj'^altigen 
9)JateriaIien,  mit  ^arj  betropfte  Saumrinben,  ^arj*  ober  ^edjgrieben,  ^ieu' 
ftöcfe  in  fleinen  Portionen  in  ben  geuerraum  gebracht  unb  angejünbet,  entmeber 
gu  mieber'^olten  'äRalen  im  Saufe  beS  STageS  ober  ununterbrod)en.  Sei  biefem 
Serbreunen,  beffen  Seitung  f^mierig  ift,  mirb  einesteils  banod)  geftrebt,  ba^ 
bie  Serbrennung  lebpaft  unb  mit  glammc  erfolgt,  nnb  fein  möfferiger  meiner 
9iaud)  unter  Serbunftung  ötl)erifd)en  DIS  entfiel)!,  anbererfeitS  Iä§t  man  aber 
aud)  bie  Serbrennung  nid)t  ju  f)eftig  merben,  meil  fonft  Ieid)t  aud)  9iu^  ter* 
brennen  fönnte,  unb  man  reguliert  bieS  möglich  ft  mittels  entfprec^euber  Suft* 
3ufüt)ruug  bur^  bie  Wappen  ber  Dfentür.  @emöl)nlid)  fann  bei  einer  Kammer 
baS  SIbbrennen,  nad^  beffen  Seenbigung  man  ftetS  übrigbleibenbe  ^oI)Ie  I)erauS* 
pjiel^en  l^at,  nur  auf  gemiffe  Ouantitäten  für  eine  beftimmt  bemeffene 
auSgebe^nt  merben.  Sei  ju  langer  gortfe^ung  ber  Serbrennung  mürbe  teils 
ber  ßug  burd^  ben  abgefe^ten,  bie  Soven  ber  ®änbe  terfd^Iie^enben  9?u§  ju 
fe^r  gefd)mä(^t,  teils  ber  .^anal  in  einem  jur  (Sntjünbung  beS  9iu9eS  fü^renben, 
unjuläffigen  @rabe  über^il^t,  enblid^  and)  ber  9iu§abfa^  balb  terringert  merben. 
1DaI)er  mirb  ber  SerbrennungSprojeß  fe  nad)  einigen  Klagen  immer  fnrje  ^dt 
fiftiert,  um  ben  9iu§  auS  ben  erfalteten  Kammern  jn  entfernen.  3)aS  SoS* 
ma^en  beS  9^n^eS  gef^ief)!  burd)  Klopfen  an  bie  Södnbe.  ©er  leiditere  9?u§ 
fe^t  fid)  in  entlegeneren  Sieilen  ber  Kammer,  aifo  in  ber  Sfivamibe  ab,  ober 
bei  mehreren  Kammern  in  ber  lebten  berfelben,  unb  mirb  als  feinere  S3are  für 
fid)  gefammelt.  ®ie  SluSbente  bei  biefer  ?Irt  beS  9iuprennenS  I)ängt  ton 
bem  ®eI)oIte  ber  ongemenbeten  ÜJiaterialien  an  ^arj  unb  pd)tigem  Öle,  bann 
ton  ber  @efd^idflid)feit  in  ber  Seitung  ber  Serbrennung  ab,  fo  ba^  fid)  fd)merli^ 
für  fo  gemifd)te  ungleid^e  9ioI)ftoffe  eine  beftimmt  bercd)nete  ^InSbeute  nn=* 
fleben  lö^t. 
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3«  biefer  ?lrt  üon  9?iifebrciinerei  gehört  auc^  bte  SSereitung 
fe^r  feiner  9iu§e,  wobei  aU  9iof)inateriol  gerabeju  flüd}tige  Die 
angewenbet  werben.  Die  oorljin  erwähnten  Ijar^igen  ©toffe  geben  ben 
l)auptfäc^li^  au^  nur  oermöge  i^reö  mit  glantme  brennenben  ®e{)alts  an 
fo^lenftoffrei^em  flü^tigen  Die.  51ber  bei  ber  ©egenwort  bei  ^oljel  unb 
beffen  wäfferiger  Deile  ift  el  einelteill  nid)t  31t  oerweiben,  ba|  brenjlic^e  ©toffe 
niitfolgen,  bie  bem  9in^e  anfleben,  unb  bie,  wie  el  fc^eint,  auct)  feiner  53erteil‘ 
barfeit  im  2Bege  finb,  anberenteill  folgen  glugafd)e  unb  fefte  ©toffe  all  ©taub 
mit,  bie  il)n  tierunreinigen.  33ei  ^nwenbung  ber  flut^tigen  Die  fallen  alle 
biefe  nadjteiligen  Sinwirfungen  weg.  2Ill  fold]e  flüd)tigen  ©toffe  bienen  bie 
einf3i)reumatifd)en  Die  ber  trodenen  Deftillation,  weld]e  billig  erf)alten 
werben,  3.  33.  ©teinfol)len*  unb  33rauntol)lenteer,  mineralifc^e  Deer  = 
öle,  ‘ifJaraffinöle,  '»fJetroleumrüdftänbe,  (Srbwad)!,  Dran,  Dalg  unb 
oerf^iebene  ^ette,  ran3ig  geworbene  Die,  Derpentinöl,  ^ec^öl  nfw. 


Sig.  35. 


33ei  33erbrennitng  biefer  ©toffe  fann  man  ben  ^anal  ber  Kammer  gon3  Weg- 
laffen  unb  eine  gute  Dür  in  ber  Kammer  onbringen.  SDian  legt  oon  ber  Dür 
bil  in  bie  9}titte  ber  Kammer  eine  f leine  ©^ienenba^n,  weldje  einen  eifernen 
Darren  leitet,  auf  ben  man  eine  eiferne  ‘^Pfanne  mit  bem  Die  fe|t.  '3Jad)bem 
bal  Dl  oorn  bei  ber  Dür  ange3ünbet  ift,  wirb  ber  Darren  in  bie  SJtitte  ber 
Kammer  gefd)oben  unb  no^  bem  31bbrennen  bei  Diel  wieber  3urUdge30gen. 
jDiefel  33erfa^ren  fe^t  man  fort,  ol)ne  in  bie  Kammer  311  ge^en,  bil  mon  3uleljt 
ben  fliu^  abflopft  unb  fammelt. 

f^ür  33aroffinöle  unb  “ipetroleumritdftönbe  wirb  3.  33.  folgenbe  Einrichtung 
oiel  angewenbet.  Die  in  ber  Sampe  Ä  (g^ig.  35)  im  ©d)ornftein  JB  oer* 
brannten  Dämpfe  treten  in  bie  33orfammer  C  unb  ge^en  bann  311  33ehältern  7> 
oon  5  bil  6  m  ^öhe  unb  Im  Duri^meffer,  in  benen  eine  gro^e  3ln3ahl  ton 
©öden  aul  bidjtem,  fil3igem  ©ewebe  aulgefpannt  finb.  Durch  Dffnen  ber 
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^(a\3pen  II  mirb  ber  abgefeimte  mittels  Brüden  tjevauSgenommen  unb 
gteicfi^eittg  habet  fortiert;  bev  aiiS  ben  erften  2  btS  3  0äcfen  mirb  für  fi(^ 
gefanimelt,  meil  er  no^  toiel  unüerbrannteS  Dl  entt)ölt  unb  jur  ©elbftent* 
jünbung  ^nla§  geben  fönnte. 

33et  fo  teuren  9}iaterialien  einerfeitS  unb  bem  l}ol)en  greife  anbererfeitS, 
in  meldjem  feine  fRn^e  fte’^en,  ift  felbftrebenb  eine  inöglidift  ^ol}e  5luSbente  am 
juftreben,  3)ie  flüi^tigen  Die  hefteten  in  ber  ^anf)tfad)e  auS  Äo^lenftoff  unb 
Söafferftoff.  Sie^e  fic^  bie  ^Verbrennung  berfelben  fo  leiten,  bafj  nur  ber 
SBafferftoff  adein  unb  feine  Äo^le  mit  nerbrennte,  fo  mürbe  man  bie  größte 
SluSbeute  er'^alten.  ©anj  läfet  fid)  biefe  S^eorie  nic^t  t)ermirftid)en,  unb  man 
t)at  in  biefer  S3ejiel)ung  bis  jeljt  nur  burd]  Snnetjaltung  einer  mögtid)ft 
niebrigen  33erbrennungStemperatur,  burd)  Äii^l^alten  ber  f^lamme  einige 
(Srfolge  erjielt.  -Önbeffen  ift  eine  fo  regulierte  ^Verbrennung  f(^mierig  auSjn» 
führen  unb  nur  bei  Dien  anmenbbar,  bie  jiemlid)  rein  finb  nnb  in  ü?ampen 
gebronnt  merben  fönnen,  mie  Derfientinöl.  %nx  biefe  fd)(ägt  bann  “ipreditel 
baS  alterbingS  gerai^  mit  ^Vorteil  auSfüljrbare  S^erfa^ren  oor,  feitlid)  neben 
unb  teils  über  ber  glamme  einen  großen  eifernen  ß^ünber  bre()en  jn  laffen, 
an  ben  fic^  ber  9^u^  fofort  anlegt.  2ln  ber  anberen  ©eite  beS  3^linberS  ftreift 
eine  SSürfte  ben  angelegten  flfu§  mieber  ab,  unb  ber  fommt  mieber 

falt  an  ber  flamme  an;  bamit  bieS  auc^  ftetS  ber  f^all  ift,  fo  fann  burd) 
ben  ß^tinber  ein  ©trom  falten  ißVafferS  jirfulieren;  and)  fönnen  bie  Rampen 
möglid)erroeife  im  felbft  brennen,  maS  mo^l  noc^  beffer  fein  mürbe. 

3Bo  gegenmärtig  9^u^  anS  Dien  ober  etma  Dampfer  verfertigt  mirb,  ^ölt  man 
über  if)re  glammen  falte  b(ed)erne  ©d)irme,  bie  man  megnimmt,  fobalb  fie 
marm  merben,  unb  burd)  anbere  abmed)StnngSmeife  eifert.  Die  von  ben 
befferen,  reinen  Dien  erzeugten  fRu^e,  meld)e  von  größter  f5einl)eit  finb, 
fommen  im  -^anbel  unter  bem  fdamen  Sampenrn^e  vor,  unb  fielen  im 
greife  10#  bis  20mat  fo  ^od),  als  bie  gemöf)ntid)cn  9?u^e,  fe  nac^  ber  f^einl)eit. 

©teinfol)tenru^  mürbe  erft  in  neueren  3fiten  borgeftellt,  ebenfo  berdhi^ 
von  Slötterfo^le  unb  fel)r  l)arjiger  S3rannfot)te  ober  Dorf.  Die 
arten  von  biefen  Sdaterialien  fielen  in  ber  Dualität  bem  gtmö^nliö^cn  Äien# 
rn^  ans  l)ar3igen  ^bljern  nid)t  nac^,  unb  obgleid)  it)re  ©eminnung  als  $au))t# 
probnft  meiftenS  ju  foftf)3ielig  ift,  fo  merben  boc^  fe^t  fd)on  ntd)t  unerl)ebtid)e 
äWengen  auS  ©teinfof)le  nnb  ©^ieferfof)le  gemonnen.  3n  ©teinfo^lenöfen# 
feuerungen,  au^  in  Dfen,  in  benen  mit  bituminöfem  ©c^iefer  gel)eijt  mirb,  mie 
in  ben  9llannfiebereien  in  ©^meben,  mo  bie  ^Verbrennung  megen  rafd)er  5lb# 
fü^lung  eben  nid)t  vollftänbig  vor  fic^  ge^t,  fommelt  fid)  mie  bei  ^ol^fenerungen 
gleid)faltS  ein  9iu^,  ber  aber  nid)t  jn  ©lanjru^  mirb,  meil  in  biefen  5ßrenn# 
materialien  bie  ^arjigen  ©toffe  bei  meitem  nid)t  fo  reid)lid)  vorf)anben  finb, 
unb  mäfferige  Dämfife  viel  meniger  auftreten.  (SS  fe|mt  fid)  vielmehr  ein  fe^r 
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locferer  ab,  ber  in  ben  @d)ornfteinen  ju  33oben  faßt  unb  hJtrflt^  jum 
S3erfaufe  gefaminelt  tnirb. 

®ie  fabrifmö^ige  (Setuinnung  be§  8teinfo^tenru|eö  ift  toerbiinben,  unb 
jmar  meiftenS  in  ber  SSebeutung  einer  5y?ebenfabrifation,  mit  ber  ^ofgbrennerei 
qu8  joId)en  bacfenben  ^o^len,  mcIc^e  mit  einer  ftarf  ru^enben  glamme  brennen. 
®ie  Äofööfen  [inb  babei  nur  infofern  oeränbert,  alö  mon  bie  33erbrennnngÖ* 
gafe  in  eiferne  ober  ouSgemauerte  oierecfige  Kammern  treten  tagt,  oon  benen 
mehrere  übereinanber  liegen  unb  au8  bereu  oberfter  eine  meite  9^ö^re  in  einen 
©acf  münbet,  metc^er  biird)  eiferne  9?eifen  anögefpannt  gefialten  mirb.  ^uf  ber 
entgegengefe^ten  ©eite  oerbinbet  eine  eiferne  Siö^re  biefen  ©ad  mit  einem 
jmeiten,  unb  fo  t)öngt  ein  ganjeö  ©t)ftem  Don  ©öden  tjintereinanber,  mooon 
ber  Ie(5te  ©ad  enbtid)  burd)  eine  9iö^re  in  einen  gut  jieljenben  ©d)ornftein 
auSmünbet;  biefe  ©öde  t)aben  an  i^rem  unteren  Pleite  eine  33ted)bitd)fe  mit 
ÜDedel,  ber  nac^  au^en  meggenommen  merben  fann.  ^ei  biefem  ©t)ftem  er^ätt 
man  in  ben  Kammern  ben  gröberen,  in  ben  ©äden  oom  erften  big  jum  le^teren 
immer  feineren  mctdjer  fo  atg  9Jebenprobuft  mit  oer^ältnigmä^ig  geringem 
^oftenaufmanbe  gemonnen  mirb. 

2ßie  ber  9^u^  au^  fein  mag,  fo  jeigt  e8  fid),  ba^  er,  mit  meinen 

Dörflern  gemifdjt,  nid)t  ein  reineg  ©rau,  fonbern  ein  brauneg  ober  fogenannteg 
fu^figeg  ©rau  erzeugt,  ©iefenigen  9?u^e  tjaben  biefe  (Sigenfdfaft  in  t)ö^ercm 
©rabe,  metc^e  fic^  na^e  an  ben  33erbrennunggftet(en  ber  ru^erjeugenben  9?o^' 
ftoffe  abgefe^t  ^aben,  inbem  fii^  bort,  mie  fd)on  eingangg  angebeutet,  ade  bie 
brenjUd)en  ©toffe  oon  §arjfonfiftenj  abfe^en,  metc^e  im  ©lanjru^  üorijerrfdjen 
unb  metd]e  inggefamt  eine  tiormiegenb  braun  gefärbte  ?!Jlaffe  hüben,  ©eüg 
biefe  33eimifc^ung,  teÜg  ein  ungenügenber  ©rab  ber  S5erteüung,  enbtid)  eine 
^Verunreinigung  mit  ^tugftaub  unb  anberen  fremben  Körpern  oerringert  ben 
SBert  beg  9iu|eg  unb  tierfc^ted)tert  feine  ^arbe. 

Um  bie  f)tu^e  oon  ben  t)arjartigen  Seftanbteüen  jn  befreien,  mag  ben 
2Bert  ber  feinen  9tu^e  fe^r  er^b^t,  ^at  man  mot)t  bag  braunfärbenbe  iparj  mit 
Söfunggmitteln  anggejogen.  (Sin  fot^eg  Söfunggmittet  ift  ‘^t^fatilnnge,  mit 
metd)er  ber  9iu§  einige  ?!}iate  augjufod)en  nnb  bann  jn  mafc^cn  ift,  attein  bie 
2Birfung  ift  nit^t  oottftänbig,  obmot)t  atlerbingg  ber  9iu§  babnrc^  eine  Sßerbeffe' 
rung  ber  f^arbe  erfä()rt,  bagegen  mirb  berfetbe  bann  ju  anberen 
unbraudjbar.  @in  fernereg  Söfunggmittet  ift  and)  ©erpentinöt,  attein  auc^ 
feine  Sirfung  ift  nid)t  oottftänbig,  mogegen  ein  ©emifd)  oon  ^tt)er  unb 
Serpentinöt  alleg  §arj  augjie^t;  aber  biefeg  Strittet  ift  ju  foftfpietig,  atg  ba^ 
eg  im  ©ro^en  angemenbet  merben  fönnte.  Um  bag  .^arj  aug  bem  9^u^e  auf 
mof)tfeite  SBeife  megjubringen,  gibt  eg  nur  ein  fid)ereg,  teic^t  augfül^rbareg  unb 
nid)t  teureg  9JUttet,  bag  barin  befielt,  benfetben  in  oerfc^toffenen  ©efä^en  gut 
bur^jugtüt)en,  mobei  bag  §arj  fic^  teüg  oerfflld)tigt,  teitg  Oerfo^tt.  3J?an 
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benu^t  baju  mit  S3orteit  gut  gearbeitete,  mit  genau  pafjenben  ®ecfeln  uerjt^tie^' 
bare  S3ted)büct)fen,  roetc^e  man  in  einem  Dfen  red)t  tangjam  jur  9iotglü()^i(5e 
erlji^t.  (äö  ift  babei,  um  feinen  0^u^  bnrd)  SSerbrennen  ju  öerUeren,  bur^anö 
notraenbig,  ba^  biefe  ©efä^e  beinahe  fuftbid)t  finb,  0id)er^eit  fann  man 
fie  in  anbere  SSüd^fen  felgen,  unb  ben  ßmifdjenraum  mit  feinem  ©anbe  auS* 
füllen,  ber  bie  erfteren  33üd)fen  einige  3°^  nmgibt.  ®er  fo  be^anbelte  9iu^ 
gibt  nun  ein  reineö,  ni^t  braun  nuanciertes  ®rau. 

®ie  Sitbung  non  9in^  auS  gasförmigen  ^o^lenmafferftoff en 
finbet  in  ber  2lrt  ftatt,  ba^  bie  letzteren  bei  genügenb  ^o^er  Temperatur  unter 
5tbfd)eibung  oon  Äof)tenftoff  jerlegt  merben.  ^ierju  finb  nur  fotd)e  ^ot)tem 
mafferftüffe  befäf)igt,  met^e  bie  ^ot)tenftoffatome  metjrfac^  untereinanber  ge* 
bunben  ent()aüen,  mn^renb  biefenigen  mit  einfad)er  33inbung  ber  Äol)tenftoff* 
atome  unter  gleichen  33ebiugungen  ju  SBaffer  unb  ^o^Ienföure  oppbiert  merben. 
^tS  bie  meitauS  mid)tigften  9^u^erjeuger  finb  baS  ^cetplen  unb  feine  homologen 
ju  bejeid)nen,  in  meld)en  befanntUc^  bie  ^ot)Ienftoffatome  in  boppelter  Sinbung 
auftreten.  ^ot)Ieumafferftoffe  mit  bretfa^er  33inbung  ber  Äof)tenftoffatome  finb 
in  ben  bisher  jur  9^u^fabrifation  nermeubeten  @afen  in  ju  geringer  SJienge 
norljanben,  atS  ba^  il)nen  eine  größere  iEßi^tigfeit  bei  ber  9?u^er3eugung  ju* 
gefprod]en  merben  fonnte.  ^fn  bem  in  neuerer  3eit  ber  Ted)nif  leidet  jugängü^ 
gemorbenen  3Iceti}ten  bot  fid)  eine  miöfommene  ®elegent)eit,  bie  ru^bilbenbe 
gö^igfeit  biefer  klaffe  oon  Äo^tenmafferftoffen  einget^enb  ju  ftubieren.  .^ierbei 
mürbe  gefunben  (T).  92  801  non  SSerger  unb  SBirt^),  ba^  boS  auS 

(Saictumcarbib  unb  SBaffer  entmidette  ^cetl)(en  einen  9^u^  non  fet)r  mertnoHen 
(gigenfd)aften  liefert.  Ter  intenfin  Ieud)tenben  gtamme  entfteigt  ber  ^Jin^  in 
bilnnem,  Ieid)t  ^aftenbem  Sfau^e  unb  nerbid)tet  fi^  an  ben  2Banbungen  ber 
‘Jlnffanggefö^e  ju  äu^erft  leichten  f^toden.  Ta  bie  33erbrennung  beS  ^cetptenS 
non  intenfiner  äöärmeentmidelnng  begleitet  ift,  fo  t}at  eS  fid)  atS  norteit^aft 
ermiefen,  baSfelbe  mit  Suft  nerbünnt  ju  nerbrennen,  mett^e  SlJiifc^ung  man  am 
beften  in  geeignet  fonftruierten  33rennern  ftattfinben  lä^t;  aud)  mirb  bie  ?luS* 
beute  au  9^u^  burc^  biefe  ^norbnuug  mefentU^  er^ö^t.  TalS  ^cetpten  liefert 
brei*  bis  niermal  fo  nie!  9iufe  als  gutes  DlgaS.  Ter  fo  gemouneue  fRu^  ift 
tief  fc^marj,  o^ue  einen  ©tic^  inS  33räunlid)e  unb  non  fet)r  guter  Tedfraft. 
■Qn  f^iruiS  augerieben,  liefert  berfelbe  ein  mertnodeS  Trudfc^marj,  baS  burd) 
augerorbentli^e  Tiefe  mie  burd)  9iein^eit  ber  idüance  auSgejeid)net  ift.  Ta 
biefer  9^u§  frei  non  teerigen  Seftanbteilen  ift,  fo  fann  er  and)  als  Sßafferfarbe 
nermenbet  merben.  ©e^r  norteil^aft  Id^t  fic^  baS  Wcetplen  mit  anberen  ge* 
eigneten  ®afen  nerbrennen.  3n  biefer  Slnmenbung  ift  bie  ^auptfäd)lic^fte 
33ebeutung  beSfelben  für  bie  9iu^fabrifation  ju  erbliden.  Tiirc^  ^nrei^erung 
mit  21cetplen  ift  eS  möglid),  auc^  minbermertige  ®afe  für  bie  diupereitung 
nermenbbar  ju  machen.  ÖlgaS  unb  ^cetplen,  in  mec^felnben  35er^ältniffen 
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üerbrannt,  ergaben  äu^erft  hjerttiolle  ‘ißrobuf'te,  inefdje  in  tl)ren  (Sigeni^afteu 
jn)ifd)en  bem  feinften  Ölga^»'  mib  ^cel^Ienru^  fte^en.  Sllg  ©rfa^  für  ba§ 
teure  “ißaraffinöl  intrb  narf)  bem  SD.  109  826  ton  S^almitjer  einerfeitS 
auö  geringmertigen,  brennbaren  ®afen,  mie  @teinfo^ten^^eud)tgaö  ober  ge= 
füllten  §od)ofen=®id)tgafen,  bie  aflein  jur  9iu^fabrtfation  gänjiid)  ungeeignet 
[inb,  nnb  anbererfeitt!  auS  iBenjoI*  ober  ötjnlidjen  SDämpfen  ein  ®emif^  ^er* 
gefteüt,  beffen  Äotjlenftoffge^att  bem  ^ct)Ienfto[fgel}alt  ton  gutem  Dtgaö  an= 
nä^ernb  entfpric^t.  SDiefeö  @emij^  mirb  bnrd)  9io^rIeitungen  ben  93rennern 
ber  jur  SDarftetlung  ton  9^u^  bienenben  9Ipparate  gugcfü^rt  nnb  terbrannt. 
Um  ein  ^onbenfieren  ber  Senjolbömpfe  in  längeren  9?o^vIeitungen  ju  ter^üten, 
ift  eg  erforberlic^,  beg  @efä^,  in  itelc^em  bag  ®ag  mit  bem  ^Senjotbampf  ge* 
mifd)t  mirb,  fomie  bie  9?o^rteitnngen  tom  9JUid)geiä^  big  ju  bem  9Ju^  erzeugen* 
ben  ^Brenner  ju  ^ei3en,  mag  am  beften  burd)  SBafferbampfmäntet  erjielt  mirb, 
aber  and)  burd)  ^ei^eg  äßaffer  ober  anbere  9}iittel  erfolgen  fann. 

0d)netler  nnb  2öi§e  foll  cg  gelungen  fein  (SD.  9i.*‘i)3.  74270),  burc^ 
Slnmenbung  eleftrifd)er  ©tröme  ton  fel)r  t)o^er  ©pannung,  b.  ©tröme  ton 
mehreren  1000  53oIt,  gagförmige,  ftüffige  nnb  fefte  ^o^tenmafferftoffe  ober 
bereu  5Serbinbungen  jn  jerfejjen  nnb  bie  ^o£)(e  in  feinfter  ^c^deitung  augju* 
fd)eiben.  ®g  ift  aderbingg  jn  biefem  3'i^fde  erforbertid),  ©tröme  ton  10000 
big  40000  33ott  ju  termenben.  ®ie  (Srfinber  terfa^ren  mie  folgt:  ©ie  führen 
bie  beiben  ^ole  ober  ©nben  eleftrifct)er  Leitungen,  meld)e  ©tröme  ton  ber  ge* 
nannten  ©pannnng  3ufüt)ren,  in  bag  innere  beg  betreffenben,  Äof)Ienmafferftoff 
entl)altenben  äJiaterialg  f)inein,  fo  ba§,  mie  3Serfud)e  gezeigt  Ijaben,  ber  etettrifc^e 
©trom  fic^  fd)Iie^t,  o£)ne  ba^  eg  notmenbig  märe,  bie  ©nben  ber  eteftrifd)en 
Leitung  3ufammen3ufüt)ren.  ?lm  torteil^afteften  ^aben  fid)  ©tröme  ton  40000 
53oIt  ermiefen.  SDer  eleftrifd)e  ©trom  ton  ber  angegebenen  ©pannnng  bur^* 
quert  ben  meld)er  bie  beiben  Seitunggenben  trennt;  fomo^t  burc^ 

bie  f^Iamme,  meld)e  fid)  infolge  ber  entftet)enben  enormen  235ärme  bilbet,  atg 
and)  burd)  bie  eIeftrotptifd)e  Sßirfung  beg  ©tromeg  entftef)t  eine 
9Jiaffe,  nnb  3mar  mirb  je  nad)  ber  angemenbeten  ©pannnng  ber  ©trom  me^r 
ober  meniger  periobifd)  mit  heftigem  ®eränfd)  fi^  fd)lie^en  ober  ein  fo  rafd)eg 
^ufeinanberfolgen  ber  ein3elnen  periobif^en  ©d)tüffe  ftattfinben,  ba^  ein  tonti* 
nuierlid)er  ©trom  über3uget)en  f(^eint.  ©obatb  ber  B'i^ifö^enraum  fid)  mit  im 
(Sntfte^en  begriffener  Äo^Ie  gefüdt  ^at,  ift  ber  ©trom  tatfäd)Itc^  fontinuierlid). 
ißor  ben  befd)riebenen  9Bir!ungen  beg  ©tromeg  ift  offenbar  bereitg  ein  be* 
ftänbigeg,  aber  ni^t  bemerfbareg  ©c^lie^en  beg  ©tromeg  tor^anben,  ba  bereitg 
tor^er  eIeftroIptifd)e  SBirfungen  auftreten.  ^ei  flüffigen  Äo^Ienmafferftoffen 
tritt  3uerft  eine  eleftrolptifci^e  3eife(?img  unter  (Sntmicfelung  fteiner  Stafen  auf, 
mä^renb  bei  ben  ©afen  ein  Überfpringen  ton  Saunten  ftattfinbet,  big  bie  fonti* 
nuierUd)e  glammenbitbung  eintritt.  9)?an  bringt  bie  3U  3erfe^enben  Äo^ten* 
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wafferftoffe  ober  bie  33erbinbiingen,  au§  iüeld)en  bie  Äo'^Ie  auöjufdjeiben  ift, 
feien  biefelben  nun  gagförnitg,  flüfftg  ober  feft,  in  einem  Se^älter  unter,  welcher 
mit  jraei  (Sleftroben  ober  ben  (Snben  eteftrif(t)er  Seitungen  au^gerüftet  ift.  S^n 
bie  Seitung  mirb  bann  irgenb  melc^er  ©tromerjeuger  für  ^o^e  ©pannung 
eingefd)altet.  2Ran  mn^  bo«  (Sanje  fo  einrid)ten,  bo§  bie  eteftrifc{)e  (Sntlabung 
quer  burrf)  bie  SJiaffe  ber  Äo^lenmafferftoffe  ober  bereu  S^erbinbungen  unter 
5luöfd)lu^  ber  Suft  ober  onberer  bie  SSerbrenuung  beförbernben  ©toffe  ftatt» 
finbet.  SBenn  man  fefte  ©egeuftänbe  bef)anbclt,  33.  .^olj,  ^e^  ufm., 

bitbet  fic^  ebenfo,  mie  menn  man  oegetabilift^e  ober  mineratifdje  Die,  gette  ufm. 
bejubelt,  gteid)jeitig  mit  fein  ;;erteitter  Äo^Ie  unb  ben  entfpred)enben  @ofen 
eine  glüffigfeit,  beren  ßufammenfe^ung  je  nad)  ber  2trt  beö  ’DJioteriotS  med^fett. 
©er  3Ipparat,  in  met(^em  ber  ^^roje^  oor  fi^  get)t,  befi^t  an  feinem  33oben 
eine  3tbleitung  nad^  einem  ©ammetgefä§,  baö  mit  einer  ''fßumpe  in  3Serbinbung 
fte()t,  metd^e  bie  mit  ^erfctjunggprobuften  gemif(^te  f^tüffigfeit  beftänbig  abfaugt 
unb  nad)  einer  Dampfpreffe  brücft.  3n  bem  ©ammetgefä^  feljt  fid)  fd^on  ein 
Xeit  be8  auSgefd)iebenen  ^ot)lenftoff8,  ber  §auptteit  aber  in  ber  Dampfpreffe 
ab.  SDie  Dampfpreffe  ift  ä^ntid)  einer  f^ilterpreffe  in  ßuderfabrifen;  burd)  ben 
'I)ampf  mirb  bie  bem  Äoptenftaub  nod)  anpaftenbe  f^iüffigfeit  oon  erfterem 
getrennt  unb  ge^t  burd^  bie  f^ittertüdier  ^inburd^,  mäf)renb  ber  aud*gefd^iebene 
.^o^tenftoff  jmifd)en  benfetben  jurüdfgepatten  mirb.  3tni  3tuögang  ber  Dampf» 
preffe  befinbet  fid^  mieber  ein  ©ammetgefä^,  metc^eö  jur  3lbfü^tung  ber  ^tüffig» 
feit  bient,  roetd)e  nun  üon  neuem  mieber  in  ben  oberen  Deit  beS  3ctfe^wng§» 
apporateö  eingefü^rt  mirb.  §ierburd)  fann  ein  beftänbiger  ^reiötouf  für  eine 
beftimmte  ?tRenge  oon  9io^materiat  erjiett  merben,  in  ber  3Beife,  ba§  alter 
jerfeljbore  ^o^tenftoff  au§gefd)ieben  mirb,  moburdi  j.  33.  auö  9iot)petroIenm  alg 
3erfeljunggprobuft  Äienrn^  gemonnen  mirb.  Um  jebe  ®efal)r  einer  Spptofion 
ju  oer^üten,  meld)e  bei  ber  3ecfe|jung  oon  ftüffigem  Äo^tenmofferftoff  baburd) 
auftreten  fann,  ba^  fid)  innerhalb  ber  (äteftroben  bie  fi^  ftetö  bitbenben 
®afe  anfammeln,  merben  fotd)e  burd)  eine  befonbere,  im  oberen  Deil  beS 
3lpparoteg  einmünbenbe  Seitung  nod)  einem  ^ü^ter  obgefüprt  unb  bofelbft  oer» 
bid)tet,  niebergefd^lagen  ober  fonft  in  meitere  3tpparate  geleitet  be^ufS  fonftiger 
33ermertung  ufm.  3in  bem  3ei-'fet5ung8opparat  befinbet  fid)  au^er  ben  genannten 
Seitungen  nodf)  eine  3uteitung  frif^en  9io^materiot8,  metd)e  ebenfo  mie  biejenige 
für  ben  jeitroeitigen  Kreislauf  bienenbe  Seitung  burd^  §ä^ne  ober  35entil  gegen 
ben  3tpporat  abgefd^toffen  merben  fann.  Die  Stnorbnung  ber  (Steftroben  fann 
pierbei  aud^  auf  bie  oerfd)iebenfte  SÖBeife  bemerfftelligt  merben,  j.  0.  e8  fönnen 
l^tommenbogen  in  größerer  3tnjo^t  ju  gleid)er  3ctt  gebitbet  merben  ober  oud) 
nur  beren  menige.  (S8  fönnen  bie  (Steftroben  al8  'ißtatten  in  f)orijontaIer  ober 
oertifaler  Soge  ober  fd)ief  einanber  gegenübergefteüt  merben ;  bie  glatten  fönnen 
au8  SJietatt  ober  Äof)te  unb  mit  ober  ot)ne  fffippen  gefertigt  fein.  Die  (gtef» 
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trobenplatten  fönnen  atS  ebene  ober  gerabe  glä^en,  ebenfo  ouc^  aiS  gläd)en 
tion  Umbre^unggförpern  ober  ©egmenten  foldjer  in  ber  SBeife  einanber  gegen» 
übergefteitt  n)erben,  ba§  j.  33.  ein  äußerer  3^IinbernianteI  einem  inneren  ato 
(Sleftrobe  gegcnüberfte^t  ufro.  ferner  fönnen  bie  (Sleftroben^fatten  feft  ober 
gegeneinanber  toerfdjiebbar  angeorbnet  toerben;  le^tereö 
fe^en  fefter  ^o^fenftoffteUe  unb  bamit  bie  33ilbung  bon  ^urjjrf)füffen  ju  bermeiben. 

®er  9iu^  wirb  meiften^  af§  Dffarbe  gebraust,  ber  aber  ein  fe^r  gnt 
trocfnenber  girniS  jngefe^t  werben  mu§.  @r  erforbert  je  na^  feiner  f^ein^eit 
30  bis  50  ^ro^.  Öf,  um  i§m  bie  Äonfiftenj  eineS  bicfen  5J:eigeS  ju  geben, 
©tatt  i^n  mit  Öl  anjureiben,  er^i^t  man  ben  girniS  unb  rüf)rt  na^  unb  uad) 
ben  9fiu^  f)inein,  bis  bie  9)iaffe  ganj  fteif  geworben  ift;  nad)  einige  Slage  langem 
©teilen  wirb  bie  fteife  SKoffe  bon  fcibft  wieber  flüffig  unb  fie  ift  nun  burd) 
33erbünnung  berwenbbar,  aber  man  fann  fie  noi^  einmal  erwärmen  unb  anfS 
nene  8iu^  jurü^ren,  wenn  man  eine  2Bare  erf)aften  wid,  bie  als  ©c^warj  in 
angeriebener  ^orm  berfauft  werben  foU. 

®ie  SDedfraft  ber  din^e  wie  überijaupt  oder  fc^warjen  f^arben  unb  bie 
fftein^eit  i^rer  9^üance  prüft  man  am  beften  babur^,  ba^  man  ein  gfeidjeS 
®ewid)t  me£)rerer  ©orten,  j.  2  g,  in  Öf  anreibt  unb  bann  bie  ^arbe  mit 
abgewogenen  9)t engen  bon  33feiwei^  berfe^t,  bis  fie  gfeid)  grau  finb.  jDie 
^edfraft  ber  geprüften  fd)Warjen  färben  berpäft  fic^  bann,  wie  bie  dJienge  beS 
jugefe^ten  33Ieiwei^eS,  unb  bie  9^einf)eit  beS  ©c^worjeS  beurteilt  man  nac^  ber 
S^üance  beS  ©raueS,  inwieweit  fie  rein  grau,  ober  mepr  ober  minber  fudjfig  ift. 

®ie  trodenen  Üiu^fdjwar^e,  wie  fie  im  Raubet  borfommen,  finb  wo^I  ab» 
fic^did)  nie  berfölfc^t.  ®enn  bie  reinen  unb  feineren  9^u§e  werben  im  33ergteic^ 
mit  ben  ft^Ie^teren,  gröberen  ©orten  unberpältniSinä^ig  pöljer  bejapit,  fo  bo^ 
man  bepufS  ©rjiefung  eines  guten  unb  gewinnbringenben'>)3reifeS  weit  mepr  be» 
mü^t  ift,  ben  9iu§  in  mögUc^fter  9leinpeit  ju  gewinnen  unb  ju  erhalten,  als 
ipn  burcp  ju  berfd)tec^tern  unb  baburci^  unberpaftniSmä^ig  im  “^Preife 

perabjubrüden.  jDie  in  ben  S^u^en  etwa  entladenen  feften  mineraüfd)en 
©ubftanjen  beftepen  biefmef)r  nur  auS  jufädigen,  bon  ber  gabrifation  per» 
rüprenben  3Serunreinigungen,  namentfid)  3lftpen»  unb  ©taubteiten  ufw.  30Bid 
man  ben  9?u§  nid)t  gerabeju  bur^  eine  ^robe  unter  bem  9ieibfteine  prüfen, 
wobei  gröbere  STeile  fi(^  füpfbar  madjen,  fo  fann  man  eine  Duontität  9Ju^  im 
offenen  ‘^ßorjedantiegef  berbrennen  unb  fo  bie  etwa  borpanbenen  minerafifcpen 
©toffe  als  33erbrennungSrüdftanb  jur  weiteren  Prüfung  unmittelbar  für  fid) 
gewinnen. 

C.  ©^warje  bcrfdpiebcnen  ItrfpruugS. 

Unter  biefeS  Kapitel  faden  fepr  peterogene  3Serfapren  unb  ©toffe,  weil  eS 
fowopl  9?opprobufte,  wie  au^  3lbfadftoffe  ber  berfdjiebenften  Qnbuftrien  gibt, 
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bie  eine  bunfele  bjm.  fcfjroarje  ^orbe  be[i^en,  ober  auf  btefe  mit  leidjter  ^übe 
tierarbeitet  werben  fönnen. 

00  wirb  j.  33.  na(ib  bcm  33erf obren  tion  ^rou^glinj  (jD. 

3f?r.  16  507)  ein  0d)tüarj  au§  bem  0d)eibefd)tamm  ber  ßucEerfabrifcn  ge* 

Wonnen,  ber  ficb  bei  ber  0d)eibung  mit  Äalf  ergibt,  tiefer  0cbeibefcbtomm 
wirb  juerft  getrocfnet,  bann  in  eine  Iuftbid)t  tierfcbtiepare  9?etorte  au3  (Sifen 
ober  0diamotte  gebraut  nnb  b^ftig  geglüht.  ®ie  no^  glübenbe  ?Uiaffe  wirb 
hierauf  auö  ber  Retorte  in  ein  ebenfalls  Inftbicbt  tierfi^loffeneg  ®efö^  gebrad]t 
unb  in  biefem  langfam  erfalten  gelaffen.  ®ie  9Jiaffe  wirb  bann  gemahlen  nnb 
na^  33ebarf  gefcblämmt. 

(2oble^  unb  ®arb  tierwenben  (2).  flJr.  11185)  al§  fRobmaterial 
:Oeberfd)nil?el,  ^eberabfälle  aüer  31rt,  alteg  Seber  unb  leberne  ©egenftänbe,  wie 
and)  tierifdje  3lbfälle  unb  9iüdftänbe,  wel^e  ^eimfubftanj  unb  ©elatine  ent* 
halten  unb  gerbfäucebaltige  33robufte  aller  31rt,  fRinben,  g-rücbte,  331ätter  unb 
Sßurjeln.  ®iefe  0ubftan^en  werben  mit  ober  ohne  üDamfjf  unb  allalifd)e 

Söflingen  aufgelöft,  unb  jwar  in  jwei  tierfdiiebenen  D^ierationen.  I.  500  kg 
äRaffe  ufw.  werben  mit  etwa  1 600  Str.  äßaffer  in  einen  bidjten  33ebälter  ein* 
geführt,  ©am^if  bineingelcitet  unb  bie  ?!Raffe  einige  0tunben  lang  erbiet,  ohne 
ba^  man  eg  jum  Äod)en  fommen  lö^t.  Diefe  erfte  Souge  jiebt  man  in  eine 
'jßfanne  ab  unb  lä^t  nod]malg  SBaffer  auf  bie  SRaffe  laufen.  3)iefer  feljt  man 
nun  etwa  25  kg  fauftif^eg  9iatrou  (Ignatron)  ober  beffeu  tquioalent  an 
foblenfaurem  i)latrou  ju,  wona^  bie  SlRaffe  einige  0tunbeu  gefod)t  unb  bie 
glüffigfeit  in  bie  ^^fanue,  in  weld)er  ficb  ^^^uge  befinbet,  abgelaffen 

wirb.  äBäbrenb  biefer  jweite  0alj  fod]t,  fetjt  man  ber  erfteu  Sauge  etwa 

42  kg  (Sifentiitriol  ober  beffeu  Slquitialent  au  Sifen,  alg  Sifen^lorib,  effig* 

faureg  Sifen  ober  0d)Wefeleifen*-13räjipilat  ju,  um  bie  ©allogerbfäure  ju  fäüen. 
®iefe  fd)lägt  nieber,  wöbrenb  ber  jweite  0a|  im  ^od)en  ift.  S^aebbem  ber 
jweite  0a^  ober  bie  Sauge  bitieingelaufeu  ift,  feljt  man  weitere  14  kg  Sifen* 
tiitriol  ober  eine  ber  tiorerwäbnten  33erbinbungen  binju  mit  etwag  311aun  (nach 
33elieben),  um  bag  ^Rieberfd)lagen  ju  tiollenben.  fRad)  gehörigem  Umrübren 
lä^t  mau  bie  9}kffe  eine  Seit  lang  fteben  unb  buiiipt  fie  in  eine  giltrierpreffe, 
um  bag  ^Baffer  ju  entfernen.  31uf  biefe  SBeife  erhält  man  bog  ©diwarj  in 
fefteu  l^ud)en.  Um  bag  nod)berige  SBerfdiimmelu  ju  tierbinbern,  fe^t  mon  ju 
febem  Saugeabjug  etwa  16  Str.  f^wereg  Seeröl  (bie  bei  ber  ‘Xeerbeftitlation 
obfatlenbe  Karbol*  unb  ^reofotfäure  eutbaltenbe  ^lüffigteit)  II.  ?lRau 

bringt  biefelbe  Duontität  Sebermaffe  (500  kg  unb  1600  Str.  SBaffer)  in  ben 
33cbälter  unb  tierfäbrt  in  berfelben  SBeife  wie  bei  I,  nur  feljt  man  etwa  15  kg 
^l^natron  ober  beffen  ^quitialent  an  toblenfaurem  3^atron  unb  16  Str.  fdjwereg 
S^eeröl  binju  unb  leitet  ®ampf  wie  tiorber  hinein,  lä^t  bie  SiRoffe  einige 
©tunben  longfam  abbampfen  unb  jiebt  fie  in  bie  '»Pfanne  ab.  ^iernoeb  fe^t 
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man  bte  gteirf)e  Ouantität  Sifenfalje,  mie  bei  I  angegeben,  ju,  bann  ein  frif^eg 
Ouantum  SBaffer  non  1600  Str.,  meitere  20  kg  %natvon  unb  16Str.  Seeröl, 
focif)t  bie  QJiaffe  einige  ©tunben,  tä§t  bie  glüffigfeit  ab  unb  fefjt  meitere  (Sifen* 
fatje  ju,  mie  in  I  angegeben,  hierauf  be^nbelt  man  ben  S^ieberfc^lag  mie  oben. 
jDem  für  23u(i^brucEerf(?^märje  ju  benn^enben  9'^ieberfcf)Iage  fe^t  man  etmag 
blaufaureS  ^ali  ober  23tau^oIjabfub  ober  (S^lraJt  i)inju,  nm  bemfelben  einen 
©tid)  in8  23Iaue  ober  S3ioIett  ^u  geben.  9^ad^  bem  ^reffen  mirb  bie  Skaffe 
mit  ®ampf  gemafc^en,  um  ba§  ©t^marj  non  allen  an^ängenben  ©aljen  ju 
befreien. 

9?ad)  bem  ßufa^patent  9Jr.  14  952  berfelben  (Srfinber  feljt  man  ju  ben 
Seberabf allen,  ©c^nit^eln  ober  ©pänen  eine  £)inreid)enbe  SJienge  ©ifenfalj,  nor* 
jngSmeife  (Sifenctjiorib,  je  nad)  bem  @e^alt  ber  gn  be'^anbelnben  Seberabfälle 
an  ©erbfäure.  3n  ber  9'?egel  mevben  auf  500  kg  21bfät(e  30  kg  anfgelöfteS 
frifiattifierteg  ©ifendjiorib  angemenbet.  @0  mirb  bann  fo  nie!  SBaffer  i)inju* 
gefeilt,  big  bie  Abfälle  non  bem  '.ffiaffer  bebedt  finb,  ®ampf  mirb  nun  ein* 
gelaffen  unb  baö  Sßaffer  jum  ^od}en  gebvad)t.  !Dag'  ^od)en  bauert  etma  5  big 
6  ©tunben,  big  ber  3n^It  beg  ^effelg  in  eine  fdjmarje  QJiaffe  nermaubelt  ift. 
jDag  ^oc^en  fann  aud)  burd}  birefteg  f^euer  ober  mittetg  3)ampfmantelg  ge* 
fd)e:^en.  jDie  fo  erzeugte  SRaffe  mirb  nun  abgelaffen  unb  mit  ^ei^em  SBaffcr 
ober  jDompf  gef)örig  gemafd)eu.  Die  abloufenbe  faure  f^tüffigfeit  mirb 
burc^  ^iujufe^en  oon  Sifenfteinputoer  ober  (Sifenabfätlen  neutraUfiert  unb  fann 
jum  33e^nbefn  einer  meiteren  ißartie  ^eberabfäde  eüent.  nad)  3ufa(j  non  @ifen* 
c^forib  nermenbet  merben.  Die  fefte  3)faffe  mirb  getrodnet  unb  fein  ge* 
maf)fen.  ©ie  fann  ftatt  9Ju§  pm  ^erfteden  non  5Sud)bruderfd)märje  ber* 
menbet  merben. 

5fuf  einer  bemerfengmerten  33eobad)tung  ift  bag  33erfaf)ren  bon  ©tro* 
benlj  unb  f^rieb  (D.  9h’.  99  229)  gegrünbet.  SBenn  gemiffe 

33rannfof)fen,  borjuggmeife  $?ignite,  mögfic^ft  feingepufbert  mit  einer  ^öfung 
geraiffer  Sfietadfolje,  ingbefonbere  mit  ber  Söfung  bon  fd^mefeffaurem 
@ifenojt)buf,  ©ifenc^forib  unb  bergt.,  gemifd)t  merben,  am  beften  in  ber 
91rt,  ba^  bag  ©emenge  eine  feu^te  9Jiaffe  bilbet,  fo  berfd)minbet  in  fur^er 
3eit  bie  braune  f^orbe  ber  Äot){e  unb  ge^t  in  eine  rein  fc^marje  j^arbe 
über,  meld)e  au^  beim  Drodnen  bei  I)ö!^ever  Demperatur  beftünbig  ift.  Die 
Urfadje  biefcr  9?eoftion  liegt  barin,  ba§  bie  ^ot}Ie  gemiffe  organifd)e  53er* 
binbungen  entf)ält,  metc^e  mit  ben  9J?etadfafjen  fd)marje  53erbinbungen  bitben. 
(Sg  f^eint  nun  bic  5lnna^me  am  ma^rf^einlic^ften,  ba§  f)ier  fd^marjc  organifc^e 
©d)mefel0erbinbungen  beg  ©ifeng  entfielen.  Die  33ifbung  non  f^marjcm 
©d^mefefeifen  ift  auggefc^foffen,  ba  eine  fof^e  55erbinbung  fid^  fe^r  bafb  burd^ 
Djtibation  jerfe^en  mü^te,  mä^renb  fic^  biefe  ©diraärje  gegen  atmofp^ärif^e 
©infiüffe  oodfommen  miberftanbgfäl^ig  ermeift.  Die  33ifbung  non  Danninfd)marj 
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aber  crfcf)emt  ebenfalls  anSgefd^Ioffen,  ba  ©erbftoffnerbinbungen  in  ben  ner* 
tnenbeten  33raunfo^(en  nid)t  nadjjiuneifen  tnaren.  (Sine  ^auptbebingung  für 
baS  ©eUngen  ber  Operation  ift  unter  allen  Umftänben,  ba^  bie  S3raitnfo^(e 
ober  bergt,  öor  bem  33e!^anbetn  mit  ben  SJietatlfatjen  auf  bie  erforberlic^e,  mög* 
ti^ft  gro^e  ^ein^eit  gebradjt  merbe.  9Jiit  groben  ©ubftanjen  finb  bie  9?e» 
futtate  meniger  befriebigenb,  bie  Dualität  beS  'i|3robntteß  fonn  and)  burd)  nac^* 
trägtid)eS  S[Raf)ten  ober  ßertteinern  nid)t  Oerbeffert  merben.  ®aS  nad)  biefem 
33erfat)ren  ^ergeftetlte  ©c^morjpntoer  ift  geeignet  jnm  (Srfajj  ber  biSt)er  »er* 
menbeten  unb  ©d)marsputoer.  Sei  ber  befanntlid)  fe^r  t)erfd)iebenartigen 
3ufammenfei^ung  beS  jur  Sermenbnng  getangenben  9^ot)nioteriatg  mu|  bie  an= 
jiimenbenbe  günftigfte  2)tenge  beS  (SifenfotjeS  oon  galt  p  galt  feftgefteHt 
merben.  ?D?an  ert)ält  S.  bei  Sermenbung  oon  ungarifd)em  Signit  ein  auS* 
gejeidjneteS  ©c^marj  unter  Sermenbnng  bon  10  kg  fd)mefetfourem  Sifenoppbut 
für  100  kg  Signit.  Der  (Sifenoitriot  mürbe  in  30  Str.  SBaffer  getöft,  mit  ber 
i^öfung  ber  fein  gepntberte  Signit  befprengt  unb  im  ^ottergange  grünblid) 
jufammengemifd)t. 


Prüfung  ber  fc^marjen  färben. 

3ur  Sb’üfung  ber  in  Dt  ongeriebenen  fdjmarjen  färben  auf  bic 
9^atnr  beS  barin  entt)attenen  ©c^marjeS  unb  ouf  Bbfä(?e  merben  erftere  ein» 
fad)  im  Soiiettontieget  oerbrannt.  (Srfotgt  ein  ert)ebtid)er,  meiner  Ser» 
brennnngSrüdftanb,  metdjer  in  ftarfer  ©atpeter»  ober  ©atjfäure  töStid)  ift,  fo 
ergibt  fid)  f)ierauS  mit  siemtidjer  ©id)erf)eit  baS  Sort)anbenfein  bon  Setnfd)marj. 
3ft  ber  mei^e  Ü^üdftanb  in  jenen  ©äuren  untöStid),  fo  befte^t  berfetbe  gemöf)ntid) 
auS  ©d)merfpat.  Die  bortiegenbe  Dtfarbe  enttjätt  bann  meiftenS  einerfeitS 
anbererfeitS  einen  ©d)merfpat,  ber  bis  jnm  bierfad)en  ©emidjte 

beS  9?u^eS  gefteigert  merben  fann,  um  färben  jn  orbinärem  ^tnftric^  bon 
großen  @ifen»  unb  .g^ot^ftadjen,  namenttid)  bon  ©Riffen,  eifernen  Srüden  nfm. 
perjuftetten.  Steibt  aber  ein  bunfter  gefärbter,  überhaupt  nidpt  mei^  jn 
brennenber  ©tül^rüdftanb,  fo  tiegt  ein  iJJJineratfdimarj  mit  gemöpntidjem  Äot)ten» 
ftoff,  ober  @rapt)it  fetbft  bor.  Den  reinen  mit  Dt  angeriebenen  ®rapf)it 
erfennt  man  an  bem  befonberen  metatlät)ntid^en  ©tanje  biefer  garben. 

©emifc^te  ©rüne  auS  ©^marj.  Sronjegrüne. 

SBenn  man  irgenb  eine  fdjmarje  f^arbe  mit  irgenb  einer  getben,  getb» 
braunen  ober  getbroten  f^arbe  innig  mifc^t,  fo  entfielt  immer  eine  borl^errft^enb 
grünti^e  garbe.  Sft  boS  ©djmarj  btäuti^,  unb  gibt  eS  mit  2Bei^  ein  reineS, 
nid)t  bräuntid}eS  ©rau,  fo  erjeugt  eS  and)  mit  ©etb  ein  reineS  ©rün,  mctd)eS 
natitrlid)  um  fo  reiner  mirb,  je  reiner  anbererfeitS  baS  jugefeljte  ©etb  ift. 
baS  ©d)marj  ober  ©etb  bagegen  inS  Sräuntidje,  fo  entfielt  and)  ein  mepr 

(Scnttle,  garbenfabritatiou.  II.  3.  eiiifl-  17 
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btäunttd)eö,  in§  ^aftanienbraune  nüanderenbeS  ®rün.  53on  ber  leiteten 
S^üance  gibt  e8  nun  eben  fo  niete  tei(i)t  ^erjuftettenbe  33ariationen,  at8  eS  ner* 
jc^iebene  gelbe  ober  getbti^e  5[Rinerat*  ober  (Srbfarben  gibt,  bie  alle  l^ierju 
nertnenbbar  [inb.  ferner  inirb  bie  Stnja^t  biefer  S^Uancen  noc^  gefteigert  unb 
in  überwiegenbeö  ®rün  tiariiert,  trenn  man  ben  fc^marjen  Farben  neben  einem 
ober  mehreren  ©etben  norf)  ein  reinem  Stau  jufe^t.  0ot^e  ©emifd^e  finb  bie 
nieten  nerfd)iebenen,  im  ^anbet  norfommenben  5ßronjegrüne,  beren  garbe 
non  Sräimtic^grün  bi«  ju  ©rlinti^braun  me^jett,  unb  inet^e  auf  ^unbertföttige 
3lrt  jufammengefe^t  merben  föunen.  3^^  feinereu  ©orteu  nermenbet  man 
§otjfot)tenfc^inarj,  33tan  unb  ^ette  ober  bunfte  (^^romgetbforten  non  ßitronen* 
big  Drangegetb,  aber  mit  ©ctjinerfpat  nerfe^t.  3^*  orbinären  ©orten  benu^t 
man  ftatt  ber  (Sl^romgetbe  getbe  Dcfer,  9?el^b raune  fomie  Umbra,  unb  gibt 
it)ncn  burc^  ßufa^  non  Stau  ftetg  einen  grüntid^en  ©tid^,  ber  bur(^  ©d^tnarj 
nur  bunfter  unb  f^mutjiger,  aber  burd)  ©d^tnerfpat  tnieber  ettnag 

gef)oben  inirb. 

5tug  bem  Ser^otten  non  ©c^tnarj  gegen  ©etb  fd)eint  ^ernorjuge^en,  ba^ 
reineg  ©d^tnarj  nur  ein  fe^r  bunfteg  Stau  ift,  bag,  raenn  eg  nod)  feiner  nerteitt 
tnerben  fönnte,  nietteid^t  rein  btau  erfd^einen  mürbe.  5tnbererfeitg  aber,  im 
(Sinftang  l^iermit,  erzeugen  bunfte  Staue,  mie  'ißarif erbtau,  menn  fie  fo  bidt  in 
Ot  oufgeftrid^en  merben,  ba^  ber  ©runb  nid^t  bnr^fd)eint,  nur  ben  ©inbrucf 
non  ©djmarj.  9)ian  fe^t  beg^atb  ben  S'Jn^en  unb  anberen  fd)marjen  f^arben 
bei  ber  ^nmenbung  oft  ^^ariferbtau  ju,  um  bie  Sntenfität  beg  ©^marj  ju 
er^ö^en.  ©^morge  ©^trittacfe  merben  gegenmärtig  burd^  5luftöfen  non  ^fnbutin 
ober  ^'Ugrofin,  beibeg  Seerfarbftoffe,  in  ©d^etlacffirnig  ^ergefletlt.  ©ot^er  Sacf 
ift  in  bünnen  ©d^i^ten  btou,  in  bidfen  rein  f^marj. 

VII.  ^Caue  Garßen. 

Sei  ber  ^erftetlung  btauer  ü)lineratfarben  bebient  man  fi^  ber  Ser* 
binbungen  beg  ^u^fcrg,  beg  Äobattg  unb  beg  Sifeng  jumS^eit  atg  Safen, 
meift  aber  in  f^orm  non  ©atjen,  bie  fd)ön  gefärbt  unb  natnrgemä^  untögti^ 
fein  mUffen.  5tu^erbem  befi^t  man  im  Uttramarin  ein  f^mefet^attigeg  Zon^ 
erbefitifat  non  giemtic^  fomfttijierter  3ufammenfe|jung. 

A.  Staue  SWiucratfarben  aug  Äu^j  fern  er  binbungen. 

1.  SJiateriatien  ju  ihrer  SDarftettung. 
a)  ^upferoitriol,  CUSO4  -|-  5HsjO, 
jDie  btaucn  f^öi^ben,  ju  metd)en  bag  Äupferof^b  bie  ©runbtagc  bitbet, 
haben  jum  ^leit  eine  grUntidhc  9^üancc  unb  merben  beghatb  audh  ebenfo  gut 
grüne  genannt,  ßu  ihrer  ^erftetlnng  bient  meifteng  ber  Äubfernitriol  ober 
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ba§  fd)tt3efelfaure  Äiipfei'oj'^b  in  ^riftatten,  n)elcf)er  im  §anbel  aut^  ben  5y?amen 
blauer  33itrioI,  33Iau[tein,  ctjprifc^er  35itrioi  füf)vt. 

9^ur  jelten  fommt  ber  ^upferoitrtol  fo  rein  im  ^anbel  üor,  mie  man  i^n 
jur  gabvifation  red)t  fd)öner  unb  lebhafter  kupferfarben  nötig  I)at;  oft  enthält 
berfetbe  betr8d)tti^e  SJiengen  non  f^mefetfaurem  (Sifenojpbid  unb  ^i^tojpb, 
oI)ne  ba^  biefe  Beimengungen  bie  bunfelbtaue  f^arbe  beg  kupfernitriol8,  luetd^e 
fonft  ein  ßei^en  feiner  9?em{)eit  fein  fott,  beeinträddigt.  3)ie  f^äbüdjfte  Ber» 
unreinigung  ift  inbeffen  bie  mit  f(^tnefelfaurem  Sifeno^pbul  ((Sifennitriol),  unb 
man  barf  nie  einen  kupfernitriol  jur  f^^arbenbereitung  amnenben,  e^e  man  if)n 
in  biefer  Bejiet)ung  unterfuc^t  ^at.  Um  ben  (Sifenge’^att  beö  kupfernitriolg  ju 
beftimmen,  mögt  man  5  g  banon  ab,  löft  biefe  in  einem  Bed)ergtafe  mit  Sßaffer 
nnb  nerfe^t  bie  Höfling  fo  lange  mit  ä^enbem  5tmmoniaf,  bis  ber  erft  entfte^enbe 
blaue  9?ieberfd)Iag  fid)  nöllig  mieber  getöft  ^at  nnb  eine  bunfelbtaue  f^tüffigfeit 
entftanben  ift.  ©urd)  ben  obigen  5lmmoniafsufa|  mirb  otleS  Sifen  eines  eifen» 
Wattigen  kupferoitriotS  in  f^orm  Oon  untöSti(^em  ©ifenofpb^pbrat  atS  ein  oder» 
artiger  9Ueberfd)tag  gefättt,  metdier  fid)  in  ber  f^tüffigfeit  oerteitt  unb  bei  ber 
bunfetbtauen  ber  letzteren  meiftenS  nid)t  benttic^  barin  erfannt  merben 

fonn,  febod)  beim  ^bfittrieren  ber  f^tüffigfeit  fic^tbar  mirb.  9Jian  filtriert  atfo 
bie  f^Iüffigfeit  burd)  ein  fteineS  gitter  oon  geraöt)ntid)em  f^ittrierpapier,  beffen 
?Ift^enge^att  man  fennt,  n)äfd)t  ben  barouf  jnrüdbteibenben  9?ieberfd)tag  oon 
(Sifenojpb^pbrat  gut  auS,  gtü^t  f)ierauf  beibeS,  9Ueberfc^tag  nnb  f^itte^-',  in  einem 
Borjetlantiegel  bis  jnm  üöHigen  Berbrennen  beS  gittert  unb  mögt  ben  9iüd» 
ftanb  in  bemfetben  Borjeltanticget.  ®aS  Oemidit  beS  SiiegetintjattS,  abjügtit^ 
beS  ©emic^tS  ber  gitterafd)e,  ift  baSjenige  beS  fömtlic^en  in  bem  9iieberfd}tage 
Oor^anbenen  ©ifenojpbS.  3!e  1  mg  beS  fo  erhaltenen  SifenoppbS  entfpri^t 
bann  3,54  mg  (Sifenoitriol,  bie  in  ben  angewenbeten  5  g  kupferoitriot  enthalten 
finb.  §ätte  man  j.  B.  auS  5  g  kupferoitriot  7  mg  (Stfeno^pb,  FegOg,  erhatten, 
fo  entfprö^en  biefen  24,78  mg  ©ifenoitriot,  ober  ber  kupferoitriot  enthiette  in 
24  78 

100  ®ett)id)tSteiten  — =  0,495  ©emi^tSteüe,  b.  t)-  ntfo  beinahe 

(Sifenoitriot.  (äin  fotcher  (Sehatt  bejeid)net  fchon  bie  äu^erfte  @renje  beS  ßu» 
täffigen,  unb  eS  erfcheint  ni^t  ratfam,  für  f^arbenjmede  einen  kupferoitriot  mit 
mehr  atS  Va  Sifenoitriot  anjumenben. 

SBirb  in  bem  kupferoitriot  au^er  bem  Sifenoitriot  noth  ßinfoitriot  Oer» 
mutet,  fo  mirb  jur  9?ad)meifnng  beS  ßinfS  bie  bei  ber  obigen  B'-'dfung  auf 
Sifen  erhattene  ammoniafatifdje,  btaue,  oou  bem  •iy?ieberfd)tage  abfittrierte 
^tUffigfeit  fotgenberma^en  weiter  untcrfu^t.  iUian  fügt  berfetben  etwas  reines 
^il^fati  hinju  unb  fod)t,  wobei  unter  Berftüchligung  beS  ^tmmoniafS  bie  btaue 
f^arbe  nae^  unb  nad)  oerf(^winbet,  baS  kupferojpb  gefättt  wirb,  wöhrenb  baS 
oorhanbene  ßinfojpb  getöft  bteibt.  SDian  fittriert  bie  farbtofe  f^tüffigfeit  oom 
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Äu^Dfcroy^b  ab  unb  faiiinielt  [ie  mit  bem  SBaf^iwaffev  in  einem  33e(^ergtaie. 
@ibt  biefelbe  nun  mit  ©djmefelmafferftoffgaS  feinen  9^iebeiicE)(og ,  fo  ift  ber 
Änpfernitnol  frei  non  ®ntfte()t  ober  eine  mei^e  Slrübnng,  fo 

enthält  er  oud)  ben  le^teren.  3ft  ber  fo  gro§,  ba^  bie  SJfenge  be§ 

9iieberfd)Iageg  bei  fortgefe^tem  (äinteiten  non  ©rfjmefelmafferftoffgaö  nocf)  ju* 
nimmt,  fo  ift  ber  ^upfernitriol  ju  nerreerfen.  2öenn  om^  ber  ^öifnitriol  bie 
Oualität  ber  borgefteüten  f^orben  nii^t  in  bem  3Dio^e  beeinträd)tigt,  mie  ber 
Sifenoitriol,  fo  mocfjt  er  bie  Farben  bod)  tjetter,  unb  man  mürbe  beim  ©infanfc 
ftatt  ooUftönbig  nermertbaren  ÄupfernitriolS  einen  SCeit  unüermertbaren 
nitriols  mit  be3ot)ten. 

®a  ber  Äupferoitriot  überhaupt  fetten  in  ber  für  bie  gorbenbereitung 
ermünfditen  Steinzeit  im  Raubet  norfommt,  fo  mirb  berfetbe  häufig  feitenS  ber» 
jenigen  ^arbenfobrifen,  metd)e  gorben  anfertigen,  bereu  ©rnnbtage  Äuf}ferop}b 
ift,  fetbft  bargefteÜt.  @8  fei  auf  biefe  f^abrifation  be8  ^upfernitriotö  t)ier  etma8 
näf)er  eingegangen,  um  bie  5DtängeI  unb  Unoottfommen^eiten  einiger  ^rbeitö» 
met^oben  babei  jeigen  unb  bie  befferen  ^erüor^eben  ju  fönnen. 

®ie  öttefte  9)tett)obe  ber  ®arftetlung  bed  ^upfertiitriot8  ift  biefenigc 
mittet«  fünfttic^  gemonnenen  ©c^mefetfupfer«.  2ßie  befannt,  oerfittjrt  mon 
babei  fo,  ba^  man  in  Steoerberieröfen,  ä§ntid)  benfenigen,  metdje  man  3inn 
33rennen  ber  9)tennige  nermenbet,  bie  aber  au^erbem  burd)  einen  ©c^ieber  im 
©c^ornfteine  nodi  bidit  nerfdjtoffen  merben  fönnen,  eine  gemiffe  ^tttenge  -Tupfer» 
abfötle,  ^?upferaf^e  ufm.  3um  ©tü^en  ert)i^t,  bann  in  ben  Dfen  ungefähr  Ve 
be«  ©emic^te«  oom  Tupfer  geputoerten  ©djmefet  bringt,  nnb  nun  ben  Dfen 
am  9iegifter  unb  otlen  2::Uren,  festere  burd)  33erftreid)en,  oerfd)tie^t,  nnb  ba« 
@an3e  erfatten  fö^t.  hierbei  oerbampft  ber  ©t^mefet,  feine  Kämpfe  fommen 
af8batb  mit  bem  gtü^enben  Tupfer  in  33erü^riing;  e«  bitbet  fit^  unter  f^euer» 
erf^einnng  ©djmefetfupfer  beinatje  au«  ber  gon3en  ^upfermaffe  nnb  fetten 
bteibt  ein  ^ern  üon  metaC(ifd)em  Tupfer.  ‘I)iefe«  53erfat)ren  ift  3iemtid)  gut 
nnb  ftimmt  in  aüen  f^abrifen  überein,  bie  i§ren  ^upferoitriot  on«  ©d)mefet» 
fupfer  barftetlen.  Um  aber  ba«  ©d)mefetfupfer  in  fd)mefetfanre«  ,f?upfer* 
oppb  über3ufü^ren,  merben  an  oerfc^iebenen  Orten  gan3  r)erfd)iebene  SÖege 
eingefd)tagen.  3n  jebem  f^atte  mirb  ba«fetbe  nun  geröftet,  um  e§  311  oypbieren; 
f)ier3u  bebient  man  fid)  immer  be«fetben  S'teoevberierofen«,  morin  bie  ©^mefetnng 
üorgenommen  ift,  nadjbem  mon  ror^er  einen  größeren  S3orrat  öon  ©d)mefet» 
fupfer  fertiggefteltt  t)ot.  '’Dtan  breitet  3ur  ^Rbftung  eine  bünne  ©d)id)t 
©c^mefetfupfer  auf  ben  beiben  gerben  au«,  menn  3mei  übereinanber  oorpanben 
finb,  nnb  erpi(jt  biefe  tangere  3ett/  5  bi«  6  ©tunben,  311  bunftem  fttotgtüpen, 
morauf  bie  9}?affe,  gemöpntic^  no^  gtüpenb,  in  Sßaffer  ge3ogen,  unb  ber  Ofen 
frifd)  bcfd)idt  mirb.  Oer  Äupferoitriot,  ber  fi^  gebitbet  ^at,  töft  fid)  babei  in 
bem  SBaffer  auf,  möprenb  ein  9?eft  ungetöft  bteibt,  ber  mieber  ber  ©d)mefetimg 
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unterworfen  wirb.  ®te  blaue  ?öfung  be§  ^uf}fert)itrioIS  wirb  entweber  ol}ne 
weiteret  nerwenbet,  ober  aber  juoor  in  bieiernen  ober  fupfernen  “ipfannen  jur 
^riftaüifation  etngebain))ft. 

!J)te  9töftung  beö  0rf)wefelfu^ferg  bebarf  feiner  §o^en  ^Temperatur, 
um  ben  ©d]wefel  ju  ©d)wefelfäure  unb  baS  Tupfer  ju  Dppb  ju  oppbieren. 
SDiefenigen  ^abrifen,  wel(^e  ba8  erzeugte  ©djwefelfupfer,  ba§  gröbliche  ©tüde 
bilbet,  in  foldfer  f^orm  jur  9iö[tung  in  ben  Dfen  bringen,  begehen  hierin  einen 
großen  9}ii^grtff.  2ßie  nömUd)  bei  jeber  Dppbation,  fo  au^  f)ier,  [teigt  i^re 
9'iafd)f)eit  mit  ben  ^erli^runggpunften  ber  fic^  oppbierenben  f5(ä(^en  mit  ber 
Suft,  unb  eS  fönnen  bei  fo  ftlidigem  9}lateriaf  bereit  nid^t  öiele  fein;  i^re 
^njat)t  wä^ft  aber  ungemein  unb  unjäpge  SJiale,  wenn  baö  erzeugte  0d)WefeI* 
fnpfer  bel)uf8  beö  9iöften§  unter  0to^niüf)ten  ober  9^o^f^einen  unb  burc^  ©ieben 
erft  in  ein  fef)r  feinet  ftanbartigeö  'i)3ult)er  oerwanbett  wirb,  ba§  bann  auf  bie 
oorfjin  angegebene  SBeife  ju  röften  ift,  fid)  aber  oiet  rafdjer  in  bie  fd^wefetfaure 
55crbinbung  oerwanbett. 

jDaö  erzeugte  0d)wefetfnpfer  ift  immer  Äupferfutfür,  b.  t).  bie  ©d^wefet* 
menge  reidjt  nur  t)in,  wenn  alter  ©djwefet  in  0d)wefetfäure  unb  atleS  Tupfer 
in  ^upferoppb  oerwanbett  werben  fott,  bie  ^ätfte  be8  te^teren  in  ^upferoitriot 
überjufUtjren,  wä^renb  bie  anbere  ipätfte  beö  ^upferö  at8  ^upferoppb  jurüdf* 
bteibt,  ba8  bann  wieber  ber  ©d)wefetung,  9?öftung  ufw.  unterworfen  werben 
mu^.  ®iefeg  ^upferoppb  ift  aber  in  fepr  töStii^em  unb  oerteittem  ^uftanbe 
oor^anben,  man  fann  ba^er  auö  ber  ganjen  geröfteten  SJiaffe  fogteid)  ^Tupfer* 
oitriot  erzeugen,  wenn  man  fie  mit  wafferpattiger  0d)wefetfäurc  fodpt,  benn 
biefe  töft  nid)t  nur  ben  f^on  gebitbeten  Äupferoitriot,  fonbern  aud)  baS  Tupfer« 
oppb,  inbem  te^tereö  mit  ber  0d)wefetfäure  ebenfattS  ^upferoitriot  bitbet,  fo 
bap  fdptie^tid)  pöi^ftenö  ein  fteiner  0^eft  beö  nidpt  oppbierten  ©dpwefetfupferö 
ober  Tupfers  bteibt.  3)iefer  2Beg  ift  offenbar  ber  oorteitpaftefte  nnb 
ftept  fotgenber  'öereitunggweif e  in  nidptö  nad). 

jDiefe  anbere  SRetpobe  berupt  barauf,  bap  ^upferoppb  ober  ^upferafepe 
fi^  bireft  in  oerbünnter  ©dpwefetfäure  anftbft  unb  eine  ^upferoitriottöfung 
bitbet.  ®a8  Äupferoppb,  baS  ju  te^nifd)en  3'i^cden  niept  in  pinreid)enber 
9Kenge  unb  bitlig  genug  atö  ^upferafdpe  oon  ^upferf^mieben  unb  Tupfer* 
pammern  aufgefauft  unb  gefammett  werben  fann,  ftettt  man  fidp  bann  au8 
attem  gebraud)tem  Tupfer  unb  Äupferabfätten  fetbft  bar.  SD^an  erpipt  bie 
unregetmä^igen  “iptatten  unb  gebogenen  ©tüdfe,  au8  wetepen  bie  5tbfäfte  ju  be* 
ftepen  pflegen,  in  taugen  gtammöfen  bei  fipwadier  9?otgtut  unb  petlem  fetter, 
woburdp  baö  Tupfer  oerbrennt  unb  fidp  mit  einer  Dppbpaut  bebedft.  jDa6  fo 
oppbierte  Tupfer  jiept  man  nad)  einiger  ßeit  gtüpenb  peranö  in  ein  ®efä|  mit 
SBaffer,  in  wetepem  bie  auf  ber  0berftädpe  beö  Äupfer^  gebitbete  Dppbpant  ab» 
fpringt,  bringt  bann  bie  ^upferreftc  wieber  in  ben  Dfen  jurlicf  unb  wieberpott 
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biefeg  ißerfa^ren  fo  oft,  bt§  atleg  Tupfer  in  ^upferafdje  oertnanbelt  ift.  ®tefe 
befielt  bonn  nocE)  ntrf)t  ganj  au8  Äupferoj'^b,  fonbern  entf)ätt  au^erbem  no^ 
^u^feroj'^bul,  unb  mu^  ba^er  nod)  längere  3«^^  fd)tt3arf)  geglüljt 

werben  ,  bamit  bte  O}:i)bation  ooUftänbtg  wirb,  ^nberenfaüg  bleibt  beim  3luf= 
löfen  in  ©djwefelfäure  baS  D^'t^bnl  al8  Sfiüdftanb,  bog  man  bod)  ou^  burd) 
nod)folgenbeg  ©li'tl^en  in  Dj:^b  oermonbeln  unb  nodjljer  nod)  ouflöfen  fann. 
33eim  @lül)en  borf  eine  gro^e  §i^e  nid]t  ongeraenbet  werben,  weil  fonft  bog 
^upferoj:l)b  f(^mili\t  ober  fintert  unb  in  biefem  ^uftonbe  oiel  fd)Werer  in  ber 
©^wefelföure  löglic^  ift.  ®iefe  ?!Jietl)obe  ber  ^orfteHung  oon  ^npferoitriol* 
töfungen,  weldje  man  burc^  5lbbampfen  in  33leipfannen  ebenfaUg  jum  ^riftaüi* 
fieren  bringen  fann,  ift  einfad)  unb  furj,  allein  fie  erforbert  biOige  ©c^wefelfänre, 
bie  bei  ber  erfteren  9)fet^obe  einem  Seile  nad^  aug  bem  oor^anbenen  0d^wefel 
foftenlog  non  felbft  erzeugt  wirb. 

©änjlid^  ju  öerwerfen,  ober  bod)  nic^t  üorteil^ft  ift  ober  eine  ^abrifation, 
wie  fie  juweilen  in  ®d)Wefelfäurefabrifen  auggefü^rt  wirb.  -Sn  benfelben 
würben  in  fe^r  bidcn  fupfernen  Ueffeln  ^npferfd)nil5el  ober  ^ufjferabfölle  mit 
fe§r  fonjentrierter  ©c^wefetfäure  gefo^t,  wobei  bie  Dj:t)bation  beg  Äupferg  auf 
Soften  non  ©c^wefelfäure  ftottfinbet,  inbem  biefe  babei  jnm  Seil  in  f^weflige 
©äure  jcrfe^t  wirb: 

2H2SO4+CU  =  CuSO^  +  SOa-f  2H2O. 

S)ie  fo  erhaltene  ?öfung  oon  ^iipferoitriol  wirb  jur  Srodne  abgebompft,  bann 
ber  9?üdftonb  in  SBaffer  anfgenommen,  unb  jum  Äriftatlifieren  gebrad)t. 

Ser  ^upferoitriol  friftaüifiert  in  fd)önen  blauen  Äriftatlen.  (Sr  ift  in 
3  Sin.  faltem  unb  V2  SI.  fo^enben  SBafferg  alfo  jiemlid)  leid)t  löglic^,  unb 
^ält  fid)  an  ber  öuft  unoeränbert.  (Sr  wirb  burc^  2flfalien  unb  bnr^  ^olf 
blau  gefönt;  bie  9^ieberfd)läge  beljalten  i()re  f^^orben  aber  nur  unter  gewiffen 
Umftänben,  benn  fie  hefteten  aug  Äupferoppb^pbrat,  welc^eg  äu^erft  leid)t  fein 
äßaffer  oerliert,  wobnr^  cg  fc^marj  wirb,  ©eine  weiteren  (Sigenfd)aften  werben 
aug  feiner  Slnwenbung  l)erOorge^en.  Ser  Äupferoitriol  befte^t  in  100  Sin.  oug 
32  ^upferoppb,  32  ©^wefelfäure  nnb  36  Sßaffer. 

b)  <S  0 1  m  i  a  l.  ®  b  I  ^  i  u  m ,  N  CI. 

Ser  ©almiof  wirb  bei  ber  SarfteHung  einiger  kupferfarben  ongewenbet. 
@r  fommt  im  ^anbel  in  zweierlei  formen  oor,  nämlich  einmal  olg  friftalli* 
fierter  in  fleinen  puloerigen  kriftanen  ober  juderförmigen  33roben,  fobann 
olg  fublimierter  ©almiof  in  gewölbten,  balbbur^ficbtigen 
kud)en,  welche  fe^r  l)avt,  jöbe  unb  fd)wer  jn  jerfd)fagen  finb.  Seibe  ©orten 
finb  für  ben  hier  Oorliegenben  ßwed  anwenbbar.  öebingung  ift  nur,  ba^ 
fie  eifenfrei  finb.  Ser  fublimierte  gibt  einen  etwaigen  (Sifengef)alt  fd^on 
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äu^erlirf)  bur^  eine  getbli^e  garbe  ju  erfennen.  3)ie  tnäfferige  Söfung  beö 
©almtafg  barf  burrf)  33IutIaugenfotjIöfung  ntd)t  gebtäut  unb  beim  33erfe^en  mit 
5lmmoniaffIüffig!eit  nad)  tangerem  ©te^en  nid^t  trübe  merben. 

5[Ran  töft  ben  ©atmiat  bei  ber  33ermenbung  ju  garbenjmeden  gemö^ntid^ 
in  fu^fernen  Ueffeln  auf.  ®ag  in  it)m  enthaltene  ß^h^or  ober  bie  ©atj* 
fäure  H  CI  ift  Urfact)e,  ba^  er  SJJetatle  fet)r  teic^t  angreift,  namenttid)  fotdje,  bie 
fid)  in  ©atjfäure  leicht  auflöfen.  ©eine  Söfung  barf  ba^er  nid)t  in  metallenen 
©efä^en  aufbemahrt  merben,  ba  namentti^  bie  eifernen  fe^r  rafch  angegriffen 
werben,  ^m  beften  ift  eg,  wenn  man  bag  luftöfen  beg  in  fteinernen  9Jiörfern 
jerfto^enen  ©atmiatg  in  ^otjgefä^en  bnr^  Übergie^en  mit  fod)enbem  Sßaffer 
öornimmt,  unb  bie  gewonnene  Söfung  and)  barin  oerwahrt. 

^ommt  ber  ©atmiaf  mit  fauftifchem  Äati  ober  '’JJatron,  troden  ober  na|, 
ober  mit  trodenem  ober  naffem  ^fefatf  jufammen,  fo  entwidett  fid)  angenbtidti^ 
ein  fted)enber  ©erud)  üon  5lmmoniaf,  wetd)eg  baburd)  aug  bem  ©atmiaf  frei 
wirb,  ba^  jene  S3afen  bem  festeren  bie  ©atjfäure  entziehen,  an  bie  bag 
^Immoniaf  gebunben  ift: 

2  NH4Cl  +  CaO  =  2  N Hg  -j- Ca Clg  +  Ha 0. 

3n  100  Stn.  beftet)t  ber  ©atmiaf  aug  31,8  ^tmmoniaf  NHg  unb  68,2 
©atjfäure  HCl. 

c)  ^Immoniaf.  ^Immoniafflüff igf eit.  Salmiafgeift,  NHg-j-xHjO. 

Sßirb  bag  im  ©atmiaf  mit  ©atjfäure  »erbunbene  5lmmoniaf  oon  ber 
festeren  burcb  bie  früher  angeführten  Safen,  non  bcnen  man  jnr  ted)nifd)en 
5tmmoniafbarftettung  gewöhntid)  ben  Äatf  anwenbet,  abgefdjieben,  fo  bitbet  eg 
ein  ®ag  oon  bur^bringenbem  @erud),  bag  öon  äßaffer  big  ju  einem  gewiffen 
®rabe  begierig  aufgenommen  wirb  ju  einer  ebenfallg  ben  ftedjenben  @eruch  beg 
Stmmoniafgafeg  befiljenben  gtüffigfeit,  welche  bie  obigen  9^amen  führt.  ®iefe 
^Immoniafftüffigfeit  hat  ähntid)e  atfatifdje  ßigenf^aften,  wie  bie  Söfungen  oon 
'•ill^fati  ober  ^Ijnatron,  ohne  febod)  auf  organifd)e  ©toffe  in  bem  ®rabe  jer= 
ftörenb  einjuwirfen,  wie  bie  te^teren.  33ermöge  biefer  ^hntid)feit  feiner  $?öfung 
mit  ben  Sllfatien  hei^t  bag  ^tmmoniaf  auch  ftüd)tigeg  ^tf  ati.  2)a  bag  im 
©atmiafgeift  enthaltene  ^mmoniaf  gleich  ben  fijcen  ?ltfatien  burd)  ©äuren 
neutratifiert  wirb,  inbem  eg  bamit  gteid)  jenen  ©atje  bitbet,  fo  fann  man  ben 
idmmoniafgehatt  beg  ©atmiafgeifteg  ebenfo  alfatim etrif^,  b.  h-  t)nr^  bie 
Duantität  ber  jur  'üieutralifation  erforbertichen  ©äure  beftimmen,  wie  ben 
^tfatigehatt  tton  ^atitauge,  ^Natronlauge,  ©oba  ufw. 

jDie  ^mmoniafftüffigfeit  ober  ber  ©atmiafgeift  finbet  gtei(^  bem  ©atmiaf 
nur  geringe  ^nwenbung  bei  ber  garbenfabrifation,  wirb  atfo  nur  augnahmg* 
weife  in  f^arbenfabrifen  fetbft  hetsoftettt,  ba  bie  ^nfthaffung  ber  behufg  feiner 
Bereitung  jum  eigenen  (gebrauch  erforbertichen  ^tpparate  fith  ni^t  tohnen 
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njürbe.  9J?att  fauft  baö  lüäfferige  ^Immoniaf  ba^er  üon  d)emifd]en  gabrtfen, 
bte  eö  im  @ro^en  ^erfteßen  unb  in  Ola^baßong  öerfenben.  ®er  ©almiafgeift 
beS  §anbel8  hübet  eine  maff errette  gUtjfigfeit.  (Srfcf)eint  le^tere  gefärbt,  fo  ift 
fie  burd)  ^ineingefaßene  organifdje  Stoffe  oerunreinigt,  tnelc^e  fid)  juni  Seit 
unter  gteid^jeitiger  in  ber  5Iminonia!f(üffigfeit  auftöfen  unb  biefetbe 

bräunen.  S5erbampft  man  etmaö  Salmiafgeift  in  einem  'ißtatintiegel,  fo  barf 
berfetbe  barin  feinen  f^ted  jurltdtaffen.  Qe  reit^er  bie  ^mmoniafftüffigfeit  an 
5tmmoniafga8  ift,  befto  geringer  ift  i§r  fpejifif^eS  ®emid)t.  S)al}er  mirb  bie 
©tärfe,  b.  ber  Immoniafge^att  ber  Immoniafpffigfeit,  nad)  metd)er  fic^  it)r 
^anbetömert  richtet,  bei  oberpditid)en  Schätzungen  gemöhnlit^  nach 
fpejififdjen  @eiüi(^te  ber  f^tüffigfeit  beurteilt  unb  bered)net.  3;ebod)  gibt  bie 
otfalimetrif^e  33eftimmung  ber  '’2lmmoniafftüffigfeit  ein  meit  juoertäffigereg 
unb  genaueres  S^efuttat  hinfid)ttid)  beS  ^^mmoniafgehattS,  atS  bie  ©rmittetung 
beS  fpejififchen  ©emptS,  burd)  metdje  geringere  Unterfchiebe  im  ^tminoniaf- 
gehatte  nid)t,  ober  hoch  nur  fchmierig  unter  Inmenbiing  fehr  genauer  Aräometer 
gefunben  loerben  fönnen. 

33eim  SluSgie^en  beS  SatmiafgeifteS  auS  ben  öaßonS  mu§  man  bie 
S3orfid)t  gebraudhen,  ben  Ottern  jurücfjnhalten,  ba  bie  ^lüffigfeit  ftetS  3tmmoniaf* 
gaS  entmeid)en  lä^t,  meines  ftar!  betäubenb  mirft.  33erhütung  biefer 

^mmoniafentmeidhung,  metdhe  in  ber  SBärme  in  oerftärftem  9}?a§e  erfolgt,  ift 
cS  audh  notioenbig,  bie  ©efä^e,  morin  mon  bie  ^Ämmoniafpffigfeit  aufbemahrt, 
gut  rierfd)toffen  ju  hatten  unb  an  fatte  Drte  ju  fteßen,  ba  baS  ©aS  fogar  bei 
überhanbnehinenber  SBärme  bie  gtäfernen  ©efä^e  jerfprengen  fann.  S3eim 
^od)en  ber  ^tüffigfeit  entweicht  baS  Stmmoniaf  fehr  rafch  auS  berfetben  unb  eS 
bteibt  nur  SBaffer  jurücf. 

Sft  tä^t  fich  ftatt  ber  in  9^ebe  ftehenben  reinen  Stmmoniafflüffigfeit  eine 
unreine  Söfung  oon  Slmmoniaf  benu^en,  bie  man  babnrdh  erhält,  ba^  man 
50  Ste.  Satmiaf  in  SBaffer  töft,  unb  biefer  in  ©taSbaßonS  gefußten  gtüffigfeit 
30  bis  35  Ste.  getönten  ^ott  jnfUgt,  irietd)er  fidh  meiftenS  barin  auftöft. 
SBenn  bie  ©egenmart  beS  ÄatfeS  in  ber  f^lüffigfeit  in  ^orm  oon  Shtorcatcium 
nid)tS  pabet,  fo  fann  man  nun  bie  ftar  abgegoffene  gtUffigfeit  mie  mäfferigcS 
Stmmoniaf  unmittelbar  benu^en. 

d)  SBeinftein.  ©aure§  »oeinfaureS  ßali,  KH5C4O6. 

Bur  ^Bereitung  einiger  Äu))ferfarben  oermenbet  man  aud)  SBeinftein,  ober 
faureS  meinfaureS  ^ati,  im  Raubet  atS  meiner  raffinierter  SBeinftein  ober 
Cremor  Tartari  oorfommenb. 

Sie  SBirfung,  bie  man  bei  feiner  Slumenbung  be3tüectt,  befteht  barin,  ba^ 
feine  ©egenmart  bie  gäßung  beS  ©ifenoj-^butS  ober  (Sifenoj^bS,  baS  in  ben 
ongemenbeten  .^npferfatjen  enthalten  ift,  oerhinbert. 
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2.  ©remcrblau.  33  reiner  grün,  Cu(0H)2.  eroii)b'^t)brat. 

ÜDiefe  garbe,  nietd)e  grün  unb  blau  ju  glei^er  be[tef)t  entnieber 

au§  reinem  ^upferoj:l)b^^brat ;  Cu(0H)2,  ober  ent()ält  bod)  nur  menig  anbere 
33eftanbtette,  kenn  t^r  etka  jur  ©emidü^oermeljrung  ein  gegeben  ift. 

©ie  lann  au^erbem  noc^  ein  menig  fo^Ienfonre§  ^upferojpb  nnb  fo^^lenfauren 
^atf  enti)atten,  mel^e  bei  ber  ^ßereitungömeife  mit  falftjaltigem  2Ba[fer  ober 
€(jtougen  hinein  gelangen  fönnen. 

9Jian  fann  biefe  färben  auf  oerfc^iebene  31rt  l^erfteüen,  fe  nac^bem  lofale 
33er^ältniffe  baö  eine  ober  anbere  33erfa^ren  bequemer  ober  t)orteill)after  er= 
fd)einen  laffen.  ©tatt  be8  ÄupferoitriolS  laffen  fic^  jur  33ereitung  ber  Farben 
and)  anbere  Änpferfalje  oermenben,  menn  fie  billiger  ^erjufteHen  ober  ju  er- 
l)alten  finb.  33ei  31nmenbung  non  ^upfertiitriol  ift  e8  febod)  unumgänglid) 
notmenbig,  ba^  berfelbe  eifenfrei  fei;  benn  auö  eifen^altigem  Tupfer* 
toitriol  lä^t  fid)  eine  reine,  fdjöne  unb  f  eitrige  ^arbe  nid)t  er  ft  eilen. 

(Srfte  jDar ftellungSmeife.  9}?an  bereitet  fic^  Söfungen  oon  Tupfer* 
oitriol  unb  3t^falilangen  üon  ungefäl}r  15®  Be.  SJian  bringt  bie  ^upferoitriok 
löfung  in  einen  fupfernen  Reffet  unb  ermärmt  fie  barin  auf  25  bid  30®,  raobei 
man  fo  üiel  9iaum  übrig  lä^t,  ba^  ber  Äeffel  bie  jur  gdünng  nötige  tll^lauge 
nod)  aufne^^men  fann.  jDie  ^lljfalilauge  mirb  in  ein  ^öljerneö  ober  eiferneiS 
@efä§  mit  bölsernem  ober  meffingenem  3lb3ie^fran  gebradjt,  melt^er  fo  über 
bem  fupfernen  Reffet  unb  beffen  0^anb  aufgeftellt  mirb,  bo^  man  bie  Sauge  in 
einem  bünnen  ©traljle  ber  im  ^effel  befinblid)en  Äupferüitriollöfung  juflie^en 
laffen  fann.  §at  bie  letztere  bie  angegebene  jEemperatur  erreit^t,  fo  öffnet 
man  ben  ^ran  am  ‘ä^laugengefä^e,  fo  bajj  ein  fö^mac^er  ©tral)l  üon  tlljlauge 
l)in3uflie§t,  maö  unter  Umrüf)ren  unb  (Sin^altung  ber  angegebenen  SCemperatur 
gefc^eljen  mu^.  SRan  fäl}rt  fo  lange  mit  bem  3ulaufenlaffen  fort,  bid  fid)  bie 
Äupferoitriollöfung  entfärbt.  3^^  genauen  Ermittelung  biefe^  “iPunfteS  prüft 
man  bie  f^lüffigfeit  mieber^olt,  inbem  man  eine  fleine  ‘ißrobe  berfelben  in  ein 
©pi^gla«  abfiltriert,  maS  bei  ber  33efd)affeul)eit  beö  9?ieberf^lageö  fe^r  rafd) 
nor  fid)  gel)t.  ^SJfan  oermeibet  bei  eingetretener  Entfärbung  feben  meiteren 
3ufa^  oon  ^^lauge  unb  febe  l)ö§ere  Temperatur,  mel^e  ben  9^ieberfd)lag  fonft 
jum  Teil  fö^märjen  fönnte.  Ter  S'Jieberf^lag  fiel)t  nun  grün  aug,  ift  mollig 
unb  beftc^t  aud  bafifd)* fc^mefelfaurem  ^upferojpb,  7  Cu(0H)2  +  CUSO4 
-j-  5  H2O.  Er  feljt  fid^  leicht  au§  ber  f^fdffigfeit  ob  unb  mirb  nun  auf  f^ilter 
gebracht,  um  i^n  ju  einem  biden  33rei  abtropfen  jn  laffen.  9^ad)  feiner  Ent- 
fernung  füllt  man  ben  Äeffel  fofort  mieber,  oerfä^rt  ouf  gleite  SBeife  mit 
neuer  Söfung  unb  arbeitet  fo  eine  beftimmte  SJienge  Äupferoitriollöfung  auf, 
non  ber  man  fämtlid)e  9'lieberfc^läge  oereinigt,  um  fie  bann  meiter  jn  üer» 
arbeiten,  b.  ju  bläuen. 
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Set  ber  tiorl^ergei^enben  wirbelt  tuurbe  bem  f^twefelfauren  ^upferoj:t)be  ber 
größte  Seil  ber  ®d)tt)efelfäitre  entjogen.  ®ie  üon  bem  9Jteberfd)(age  abfiltrierte 
glüffigfett  befielt  auö  in  Söafter  gelöftem  f^mefeifauvem  Sei  ber 

meiteren  Serarbeitimg  beS  9^ieberjd)Iageö,  näinli^  burd)  boö  S lauen,  jott 
bentfelben  nod)  ber  9ieft  ber  ©djlnefelfäure  entzogen  werben,  fo  ba^  reined 
Äupferoj^b^^brat  jurndbleibt,  3)iefe8  ledere  üerliert  aber  Icid)t  ffiaffer, 
wenn  nie!  Äali  im  Überfd)u^  angewenbet  wirb,  um  bie  ©(^wefelfäure  ju  ent= 
jie^en,  unb  ge§t  bann  öom  blauen  D^l)b^^brat  in  fdjwarjeö  Djtjb'über,  wo* 
burd),  wenn  biefe  Umwanbinng  and)  nur  tedweife  erfolgt,  bie  ^arbe  oerborbeu 
wirb.  jDie  Släuung  mu§  baljer  mit  ber  grölen  Sorfi^t  audgefü^rt  werben. 
®ian  ^at  bie  Seobac^tung  gemad)t,  ba^  eine  wel(^e  nic^t  toollfommen 

äijenb  ift,  alfo  au^  fo^lenfaured  ^ati  entl)ält,  für  bie  Stauung  beffer  geeignet 
ift.  SJian  bereitet  fi^  ba^er  eine  ^d^iuge,  inbem  man  in  ITgräbiger  Kalilauge 
nod^  fo  oiel  calcinierte  ^ottafd)e  auftöft,  ba^  fie  22  bid  25®  Be  jeigt,  unb  Der* 
wenbet  biefelbe,  nod)bem  fie  fic^  bur^  Slbfe^enlaffen  geflärt  t)at.  ®aö  Stauen 
nimmt  man  am  beften  in  fupfernen  @efä|en  ober  ni^t  eingemauerten  fubfernen 
.^effetn  öor.  9Jian  bringt  etwa  25  kg  beö  naffen  grünen  9^ieberf^tage§ 
t)inein,  rüf)rt  gut  auf,  fo  ba§  ber  Srei  oöttig  pffig  unb  gtei^förmig  wirb,  unb 
gie^t  nun  j.  S.  einen  falben  ^anbeimer  oott  ber  auf  angegebene  2Beife  f)er* 
geftettten  ttdauge  ^inju,  worauf  man  rafd)  mit  einem  t)ötjernen  9iüf)rfd^eite 
bad  ®anje  burd)einanber  rü^rt  unb  bann  ftef)en  tö^t.  ®aS  ©eniifc^  nimmt 
eine  btäulidje  f^arbe  an  nnb  bläut  nod)  weiter  nad^.  StRan  bringt  eine  fteine 
'^robe  auf  gittrierpapier  unb  t)ergteid)t  bie  f^arbe  mit  einer  anberen  “ißrobe,  bie 
man  in  einem  ®tafe  mit  wenig  ^Ü^fatitauge  jerrütjrt  unb  wotion  man  bann 
einen  fteinen  2;eit  auf  baSfetbe  ^fJapier  bringt.  3ft  bie  garbe  ber  erfteren 
^robe  befriebigenb,  ober  jeigt  bie  mit  me^r  Kalilauge  im  ©tafe  feine  tiefere 
blaue  ^arbe,  fo  ^at  man  fd^on  eine  l)inrei(^enbe  SRenge  Kalilauge  ^injugefügt. 
3eigt  bie  ‘i^robe  im  ®tafe  aber  eine  tiefere  blaue  garbe,  fo  ift  nod)  ein  weiterer 
f?augejnfaij  notwenbig.  äRan  öerfed  bal)er  ba8  ®emifd^  nod^  mit  einer  fleineren 
'ißortion,  j.  S.  einem  oiertet  ^anbeimer  ooll  ber  oorgebac^ten  Sauge,  probiert 
wieber  auf  gteid)e  Sßeife  unb  fät)rt  fo  fort,  big  bie  3^üance  bie  größte  Siefe 
errei^t  ^at,  o^ne  ba^  man  febod)  me^r  Stdalilauge  jufed,  ald  jur  {Srreid)ung 
ber  tiefften  iRüance  genau  erforberlid)  ift.  9^ad^  biefem  Släuen  wirb  bad 
blaue  @emif(^  aug  bem  fupfernen  ©efö^e  fofort  in  eine  gro^e  mit  UBaffer 
jiemlid^  angefüllte  t)öljerne  ©tanbe  geworfen,  barin  jerrü^rt  unb  bann  jum 
^Ibfeijen  ber  9iu^e  überlaffen ;  bie  ^tüffigfeit  wirb  ^ernad^  oom  5Rieberfd)lage 
burd)  ^bjapfen  getrennt,  bag  3lufrü§ren  in  frifi^em  Sßaffer  brei*  big  ttiermal 
wieber^olt,  unb  biefeg  ^ugwafd^en  überhaupt  je  öfter  befto  beffer  borgenommen, 
bamit  bem  5Rieberf^tage,  wenn  er  nun  filtriert  unb  gepreßt  wirb,  fein  freieg 
llfali  met)r  an^änge.  ©efd^ä^e  bag  2lugwafd)en  nid)t  forgfältig  unb  bliebe 
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tnfolgebeffen  an  ber  ^arbe  no^  2IIfatt  haften,  fo  tnürbe  le^tereö  nod)  beim 
3;rodnen  be§  S^tebeif^Iageö  maffcrentjiel]enb  auf  ba8  ^ufiferojtjb^^brat  mirfen 
unb  menigfteng  fd)marje  gleden  in  ber  garbe  ^ernorbringen,  moburrf)  biefelbe 
gerabejn  unbraudjbar  merben  mürbe.  beni  filtrieren  auf  Seinentü^ern 

mirb  bie  färbe  in  ^re^tndjern  gepreßt,  bann  gemö^nUd)  in  SBürfel  non  5  big 
7  CID  33reite  gefd)nitten  unb  getrodnet. 

(Sg  nerfte^t  fid)  oon  fetbft,  ba^  nid)t  eine  jebe  geblöute  ‘’^3ortion  beg  grünen 
5fiieberfd]Iageg  für  fi^  biefen  Se^anbtungen  nntermorfen  mirb,  fonbern  ba^ 
man  mehrere  ^JJieberfd)Iäge  in  bem  2lugmafd)ftanb  nereinigt,  um  bag  5tugmafc^en 
mit  SBaffer  ufm.  auf  einmal  norsune^men.  (Sbenfo  nerftet)t  eg  fi^  non  felbft, 
ba^,  menn  man  mehrere  '■ßartien  ber  gefammclten  grünen  9?ieberf^läge  ju  ner- 
arbeiten  ^t,  nur  bei  ber  erften  Partie  bie  jur  331öuung  nötige  Duantitöt  an 
'itljlauge  nad)  unb  nad)  ju  ermitteln  ift;  bei  meiteren  Planungen  fügt  man  ju 
berfelben  SRenge  beg  yHeberfdilageg  bie  bag  erfte  9Jfal  ermittelte  Ouantitöt  an 
^^lauge  gleid)  anfangg  auf  einmal  ju. 

jDie  färbe  in  0tüden  l)at  einen  moüigen,  erbigen  33ru^  unb  ift  aujger^ 
orbentlic^  leidjt.  -flire  gro^e  ^eic^tigfeit,  melc^e  gef^ä^t  ift,  unb  bie  and)  einer 
fd)önen  blauen  färbe  immer  jufommt,  l)ängt  mit  ber  33ilbung  beg  erften  grünen 
9^ieberfd)lageg  jufammen,  melier  in  moHiger,  etmag  triftaltinifd)er  33efd)affen^eit 
nur  bei  einer  gemiffen  !Iemfieratur  erhalten  mirb.  SBeim  331ciuen  quillt  berfelbe 
bann  nod)  bebeutenb  auf.  SBirb  ber  Äupfertiitriol  falt  gefällt,  unb  gmar  mit 
ber  nämli^en  ^^lauge,  big  jum  Srf^cinen  ber  blauen  färbe  beg  nun  läfigen, 
nid)t  molligen  9f?ieberfd)lageg,  fo  trodnet  ber  letztere,  menn  eg  gelingt,  i^n  aug' 
jumafdien  unb  ju  trodnen,  o^ne  ba^  er  fdjmorj  mirb,  ju  einer  glafigen,  fpröben 
3J?affc.  ^ber  bieg  gelingt  nur  feiten;  ber  fo  er^oltene  9^ieberfd)lag  mirb  nie!* 
mel)r  meift  fd)on  fc^morj  beim  ^21ugmafd)en  unb  nod)  leid)ter  beim  Srod'nen, 
mal)rfd)einlid),  meil  bag  %!ali  il)m  in  biefem  ^uftunbe  fefter  anl)ängt,  alfo 
fd)merer  ooUftänbig  ju  entfernen  ift. 

3Birb  eine  Äupferoitriollöfung  ebenfallg  falt  mit  Kalilauge  gefällt,  boc^ 
mit  nic^t  me^r,  alg  big  ber  9iieberfd)lag  beginnt,  eine  bläuliche  färbe  am 
june^men,  unb  mirb  bann  bie  flüffigfeit  mit  bem  S^ieberf^lage  nad)  unb  na^ 
ermärmt,  fo  ge^t  aud)  hierbei  ber  erft  entfte^enbe  fäfige  fRieberfd)lag  in  ben 
molligen  über. 

100  Üle.  .^uf)ferüitriol  geben  bei  einem  31ufmanbe  oon  100  Üln.  '!f5ottafd)e 
auf  biefe  ?lrt  38  big  39  Xle.  färbe. 

©g  fd)eint,  ba^  man  bei  ber  33ereitung  biefer  färbe  bag  ^ali  burd) 
fJJatron,  'ißottaf^e  burc^  @oba  erfeljen  fann.  33erfud)e  im  kleinen  ergaben 
befriebigenbe  fRefultate. 

5Uii^rät  bie  färbe  burd)  0c^marjmerben,  fo  mu^  man  biefelbe  mieber 
auf  Kupfervitriol  oerorbeiten,  menn  mon  bafür  feine  anbermeitige  33ermenbung 
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!^at ;  man  erleibet  jebod^  großen  53er(uft,  benn  man  nevliert  bie  ©djmefetfciure 
tm  33itrtoI,  bann  bie  angemenbete  'i)3ottajd)e  unb  bie  Slvbeit^foften.  ^Denjenigen, 
met^e  mit  ber  3)arftettung  biefer  garbe  im  größeren  SJia^ftabe  beginnen 
rnoHen,  ift  immer  anjuraten,  nor^ev  erft  fteine  Ouantitäten  pvobemeife  jn  ner* 
arbeiten,  namentlid^  bie  33Iäunng  nur  ))funbmeife  t)orjunet}nien,  bis  ii)nen  bie 
33eft^affen^eit  ber  9?ieberjd)Iäge  unb  bie  (grfd)einungen  beim  S3Iäuen  berfelben 
genau  befannt  finb.  (Srft  bann,  menn  jebeSmat  bie  j^arbe  im  kleinen  gelingt, 
ift  bie  'Sfrbeit  mit  größeren  Ouantitäten  Uorjune^men,  bis  man  jide^t  bei 
erreit^ter  0ic^eid)eit  gur  ^Verarbeitung  berjenigen  SJiengen  überget)t,  in  meid)en 
man  bie  f^abrifation  ju  betreiben  gebenft. 

3  tu  eite  OarftellungSmeife.  33ei  biefer  getjt  man  barauf  auS, 
bafifd)eS  ^upf er o j^c^Ior ib  ju  erzeugen,  unb  biefem  bann  ebenfalls 
burc^  5faUl)t)brat  baS  S^^Ior  ju  entjie^en,  um  fo  ein  reineS  ^upfero}'^bI)t)brat 
tjerjufteden.  OaS  bafifdje  Äupferoj;^Iorib  fann  auf  öerfc^iebene  SBeife  ^er- 
geftettt  merben.  OaS  gen)ö^nlid)fte  unb  and)  mo^Ifeitfte  ^erfal)ren  ift  fotgenbeS: 
112,5  kg  ^od)faIj  unb  111  kg  ^mjferüitriol  merben  troden  gemengt  unb 
bann  auf  einer  f^arbenmüt)Ie  ju  einem  etmaS  biden  33rei  gematjten. 

112,5  kg  Äupferblei^e,  alteS  0^iffSfuf)fer,  3lbfäIIe  auS  SBerfftätten  unb 
bergteit^en  merben  mittels  einer  5ÖIed)fd)ere  in  0tüde  non  1  Ouabrat^oll 
f^Iä^e  gefd)nitten,  bann  in  ()öljernen  Rubeln  mit  1  kg  0aIjfäure  mit  ber 
nötigen  ?!JJenge  SBafferS  nerbUnnt,  einige  jCage  eingemeid)t,  um  bie  Unreinig* 
feiten  loS  ju  matten,  unb  enblid)  in  ÖJottfäffern  mit  Söaffer  rein  gemafc^en, 
mobei  i^re  Oberftäd)en  fic^  gegenfeitig  abf^euern.  Oiefe  23Ied)ftüd^en  merben 
nun  in  f)öljernen  Säften  mit  bem  auS  Äupfernitriof  unb  ^?od)fafj  bereiteten 
33reie  in  ?agen  non  etma  3,8  cm  gef^ic^tet  unb  ber  gegenfeitigen  (äinmirfnng 
übertaffen.  Oie  Säften  merben  auS  eigenen  Oieten  of)ne  eiferne  9iäget 
jufammengefügt  unb  befinben  fic^  in  einem  fetter  ober  einem  anberen  9?aume 
non  gteid)bleibenber  gemäßigter  Temperatur.  Um  eine  innigere  ^öerUpriing  ber 
Teile  unter  fid)  unb  mit  ber  Suft  ^ernorjubringen,  mirb  atle  jmei  ober  brei  Tage 
einmal  umgeftßaufett,  unb  jmar  mit  einer  fupfernen  0dßaufet,  inbem  man  fie 
entmeber  in  einen  nebenfteßenben  gteidjen  haften  ober  in  bemfetben  haften  auf 
eine  anbere  0eite  fd)aufett.  ^'Jad)  SBertauf  non  brei  SJionoten  Ijat  fid)  atteS 


met(^eS  grün  ift.  Söenn  biefe  Ummanbtung  nottftänbig  erreicht  ift,  bann 
entfteßt,  menn  man  etmaS  nom  ©emenge  in  SBaffer  aufrü^rt,  eine  ftare,  färb* 
tofe  f^tdffigteit,  metd)e  mit  ^ati  feinen  8^ieberfd)tag  non  ^npferoj-pb  me^r  ^er» 
norbringt.  Sft  ber  (entere  f^atl  eingetreten,  fo  mirft  man  baS  @anje  in  einen 
0dßtämmbottid),  rü^rt  auf  unb  fd)tämmt  bie  grüne  SVerbinbung  nom  nod)  nor* 
l^anbenen  metattifdßen  Tupfer  ab.  Sttian  läßt  ben  0tßtamm  burd)  ein  0teb 
taufen,  fo  baß  fteine  ^npferrefte  auf  bemfetben  jurüdbteiben.  3[tian  mäfd)t  i^n 
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nun  einige  SJJale  mit  Sßaffer  an8,  um  i^n  non  ben  «Saljen  jn  befreien,  unb 
bringt  i^n  auf  Ritter  jum  Ibtropfen. 

Um  anö  bem  9Ueberfc^Iage  mögtid)ermeife  nor^anbene  Ueine  Äu^Dfer* 
ftitterct)en  ju  entfernen,  feljt  man  bemfelben  auf  fe  einen  ^anbeimer  nott,  etiua 
15  kg  @d]tamm  ent^altenb,  1  kg  (Saljfäure  non  15®  Be  ju  nnb  rii^rt  bamit 
um,  morauf  man  bad  ®anje  mieber  24  big36®tunben  ober  beffer  nod]  länger 
ftet)en  tä^t,  bamit  bie  Äu^ferteUd]en  get)örige  3eit  ^aben,  fic^  ju  löfen  unb 
ebenfattg  ein  bafifdjeö  Satj  ju  bitben.  9}ian  mäffert  nun  am  beften  no^ 
einmal  aug,  lägt  ben  9?ieberfd)Iag  auf  leinenen  g-iltern  einige  äßodjen  feud)t 
ftet)en,  unb  nimmt  bann  erft  bie  331äuung  nor;  man  fann  fie  aber  aud)  gleich 
nornet)men,  bod)  nid)t  mit  fo  großer  0id]er^eit.  (S«  ift  nämlid)  jnr  (Sr= 
langnng  einer  fdjönen  ^arbe  unumgänglid)  nötig,  ba§  bie  ^u^fer» 
nerbinbung  fein  ^u^feroj^buf,  fonbern  blo^  S^Iorfu^ifer  nnb 
Äupferoj;l)b  entfjafte;  »nenn  bafjer  ber  frifd)c  grüne  0d)famm  and)  Tupfer* 
ojt)bnf  beigemif^t  enttjätt,  fo  ge^t  biefeS  bod)  nod)  unb  na^  in  £)j^b  über, 
menn  er  an  ber  Suft  t)inrei^enb  fonge  feud)t  ftet)en  bleibt. 

jDie  Stauung  biefeö  9?ieberfd)fogeg  fann,  mie  bie  beö  obigen,  ober  aud) 
fo  bemirft  merben,  bo^  mau  ben  grünen  ©d)fomm  f)anbeimern)eife  mi^t,  nod) 
einmat  1  kgSafjfäure  üon  15®  Be  für  feben  §anbeimer  jufügt  unb  24@tunben 
fte^en  fü^t.  3n  eine  anbere  33ütte  bringt  mon  für  je  einen  @imer  angefäuerten 
(Sd)fammeö  2V2  fofd)e  (firner  ^^loiige  oon  25®,  bie  rein  unb  fo  menig  afö 
möglid)  gefärbt  fein  mu^.  ^flsbann  nerbünnt  man  ben  @d)famm  noc^  mit 
einem  g(eid)en  53oUtmen  äßaffer  unb  trägt  i^n  in  bie  S3ütte,  morin  bie  5t|fauge 
entl)aften  ift,  ein,  n)äf)renb  in  berfelben  jmei  3frbeiter  beftänbig  umrli^ren,  um 
it)n  oollftänbig  mit  ber  ^ouge  ju  mifd)en.  2Benn  bie  SJiaffe  anfängt,  fteifer 
ju  merben,  fä^t  man  fie  36  big  48  0tunben  ftef)en,  morauf  obgemäffert  unb 
im  übrigen  ebenfo  oerfo^ren  mirb,  mie  t)orf)in  bei  ber  aug  Äu)3feroitriof  allein 
bereiteten  fyarbe  angegeben  ift. 

(gg  gibt  nod)  einige  anbere  ?!Jietl)oben,  bie  grüne  33erbinbung  ju  bereiten, 
meld)e  nad)ftel)enb  befd)rieben  merben;  bie  jDarfteHung  beg  33Iau  aug  berfelben 
ge^t  immer  auf  biefelbe  2Beife  oor  fid). 

Slian  löft  50  kg  ^upferüitriol  unb  26  kg  Äod)falj  jufammen  auf,  mo* 
burc^  in  ber  Söfung  faljfaureg  ^upfero^-^b  unb  f^mefelfaureg  S^atron  entftel)t. 
9?ad)  bem  oölligen  Srfalten  gie^t  man  biefe  ?öfung  langfam  in  eine  ^uflöfung 
oon  18,5  kg  colcinierter  ^ottafd)e.  ®aburd)  entfielt  anfänglid)  ein  9^ieber* 
ft^lag  oon  fol)lenfourem  ^upferoi'pb,  berfelbe  oermanbelt  fic^  aber  halb  in 
Äupferopp^lorib  unb  mirb  grün.  jDa  megen  beg  ungleid)en  ©ei^alteg  ber 
'ipottafc^e  an  ?llfali  fid^  bie  3utaten  bem  ©emid^te  nad^  nid^t  im  SBoraug  f^arf 
beftimmen  laffen,  fo  tut  man  am  beften,  fo  lange  ^upferoitriol»  unb  Äo^falj* 
löfung  ^injujufeljen,  big  fein  ^ufbraufen  me^r  bemirft  mirb,  nnb  eine  00m 
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^Heberfcfjlage  abfittrierte  glüffigfetoprobe  btaugvün  erfd)eint,  ober  mit  ^ali 
einen  9^teberfd)Iag  non  ^npferoj:^b^^brat  gibt.  ®en  9Ziebetf^tog  mäfdjt  man 
anö  unb  bläut  il)n  nac^t)er, 

baburc^  lö^t  fid^  ein  33remerblau  t)erfteHen,  ba§  man  Äupfernitriol 
mit  jo  nie!  reinem,  flüjjigem,  faljjaurem  .^atf  jerfe^t,  alg  nod)  ein  9^ieberj(^Iag 
non  (Sipg  ober  j^raefetfaurem  ,^atf  entfielt;  bie  grüne  j^Iüjfigfeit,  metd)e  fatj* 
jaureö  ^upferojbb  enthält,  wirb  nun  burc^  Slbje^en  unb  j^ittrieren  toom  @ij)je 
getrennt,  non  bem  jebod)  eine  fteine  SJienge  getöft  bleibt.  Sn  bie  je  gtüjjigfeit, 
tneld)e  man  ettnaS  ertnärmt,  trägt  man  in  fteinen  Duantitäten  unter  beftänbigem 
Umrül)ren  nac^  unb  nad)  eine  wie  ju  ^alfbtan  ^ergerid)tete  reine  .^alfmild^, 
wartet  nad)  jebem  Äito  beS  nac^bem  auj  50  kg  angewenbeten  S3itrio{§ 

etwa  4  kg  ^alf  jugejügt  jinb,  einige  ©tunben  ob,  nnb  unterjocht  bann  bie 
gtüjjigfeit.  ©obalb  biejelbe  i^re  ^orbe  unb  bomit  ihren  Äupjergehalt  nerloren 
hat,  hält  mon  mit  bem  weiteren  Äalfjuja^  inne.  SD^an  wäjcht  ben  9^ieberjchlag 
einige  SJJale  auS  unb  bläut  ihn  nad)her.  ®ie  ihm  nom  S'iieberjchloge  nad)  ber 
gäüung  mit  ^alf  obgejopjte  glüjjigfeit  enthält  nun  wieber  jaljjauren  Äolf,  ben 
man  bei  weiteren  ähnlid)en  Arbeiten  benu^en  fann. 

^ür  SDlaler,  wetd)e  bieje  ober  hoch  eine  ähnliche  ^orbe  ol8  äßajjerforbe 
benu^en  woden,  begglei^en  jür  SCapetenjabrifanten,  fann  man  in  no^ftehenber 
3Beije  ähnlidhe  garben  borjteüen,  bie  jwar  nid)t  biejelbe  ßi^j^ti'^ncnjeljung 
haben  wie  bie  oorigen,  biejen  aber  beinahe  gleid)  fommen.  ©ie  haben  nur  ben 
j^ehler,  ba^  jie  beim  Slrocfnen  einen  glojigen  0rud)  erhalten,  aljo  nicht  al§ 
^anbeteware  bie  ©teile  be§  Sremerbloueö  tiertreten  fönnen. 

1.  9Jian  löjt  1  21.  ^u)Djertiitriol  mit  1  2le.  jdhinejeljaurer  9}iagnejia 
ober  SSitterjalj  ^ujammen  auj  unb  lä^t  bie  ?öjung  erfalten;  ferner  löft  man 
2  2le.  calcinierte  “ipottajche  in  jiemlidh  tiiel  SBajjer  unb  flärt  bie  Söjung  burd) 
2lbje|en  unb  f^iltrieren.  3n  bie  le^tere  flare,  erfaltete  So  jung  gie^t  man 
erftere  nad)  unb  nad);  ben  blauen  S^ieberjchlag,  ber  auch  feine  Steigung  hat, 
jdh'narj  ju  werben,  wäjjert  man  auS  unb  benu^t  ihn  alö  2eig. 

2.  @benjo  tierjährt  man,  inbem  mon  1  21.  ^npfertiitriol,  1  21.  3^«^* 
tiitriol  unb  2  2le.  calcinierte  ^ottajdhe  anwenbet. 

S3ei  bem  ^weiten  angegebenen  33erjahren,  mittels  ^upjerbled),  Tupfer* 
tiitriol  unb  ^odhjalj,  fann  eS  jidh  wie  bei  bem  erfteren  S5erjahren  ereignen,  ba§ 
boS  erzeugte  33lau  burch  ^h^’^atwojjertierlujt  jid)  jd)wärjt  unb  unbrauchbar 
wirb.  §ier  hat  man  bann  nicht  nötig,  eS  wieber  in  ^u))feroitriol  um* 
juänbern,  jonbern  mon  je^t  bie  ouSgewojdhene  ^arbe  gonj  einfach  ben  Tupfer* 
abfällen  ^n,  weld)e  man  mit  bem  ©emijche  ber  Suft  auSfe|t,  wobei  jid)  bann 
bie  ^orbe  wie  baS  metaUijdje  Tupfer  nad)  unb  nach  ^aS  bajijd)e  ^^u)Dfero^'^* 
chlorib  tierwanbelt  unb  nun  wieber  ber  Släuung  unterworfen  werben  fann. 
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©c^Ue^Iic^  fei  bemerft,  ba^  bet  33erfud)en,  ba8  9^atron  bem  Äaü  bei  ber 
33ereitung  be3  Sremevbiaueg  ju  fubftituieren,  gefunben  tüurbe,  ba^  bie  ©egen* 
wart  üon  etraaS  ^minoniaf  bie  Sinrairfung  ber  ^l^laugen  auf  bie  bafifd^en 
^upferfatje  fe^r  öevänbert  unb  bie  SUbung  üon  f^roarjem  Äu^fero^'^b  er* 
fc^ttjert,  fo  ba^  man  aug  einer  etraaö  ammoniaf^altigen  ^ubfertiitrioUöfung  mit 
‘itijnatron  bireft  btaiie,  fäfige  9^ieberfd)Iäge  erhält,  bie  fid^  o^ne  @efaf)r  au8* 
mafd^en  unb  trodfnen  laffen.  5)ireft  auSgefällt,  oI)ne  erft  bafifd^e  0atje  ent* 
ftet)en  ju  laffen,  trocfnen  fie  511  blauen  glafigen  SJlaffen,  meldtje  roo^I  auc^  al§ 
^arbe  bienen  fönnten. 

®a8  Sremerblau  t}at  eine  btaugrüne  garbe  unb  ift  um  fo  beliebter,  je 
tiefer  blau  unb  weniger  grün  bie  9?üance  ift.  0ie  lä^t  fid^  atö  SBaffer* 
unb  ^atffarbe  amuenben.  3118  ^arbe  in  Öl  wirb  ber  3tnftri(^  mit  ber  ßeit 
immer  grüner  unb  mi^farbiger.  Sßeuu  bie  f^arbe  rein  ift,  fo  befte^t  fie,  wie 
f^ou  angegeben,  au8  faft  reinem  ^ufiferoy^b^^brat.  3(ft  ber  f^arbe  ein 
gegeben,  fo  beftet)t  berfelbe  meiftenS  au8  ©ip8,  wetdi)er  beim  3tuftöfen  be8 
!öremerblaue8  in  0df)WefeIfäure  größtenteils  jurücEbieibt. 

(Stwaige  werben  in  ben  naffeu  33rei  nod)  feinem  3lu8wäffern  t»or 

bem  f^Utriereu  eingerütjrt,  worauf  man  baS  ©emifcß  beljufS  möglidßfter  3^^* 
teilung  beS  burd)  ^aarfiebe  ftaffiereu  läßt,  weld)e  über  bie  mit  bem 

abgefiebten  33reie  anjufüllenben  giltertüdßer  geßeüt  werben. 

3)ie  3tnftrid)e  mit  33remerbtau  leiben  nid)t  burd)  baS  Sid)t,  aber  bie 
f5eud)tigfeit  ber  ^Kauern  nfw.  bringt  barauf  grüne  Rieden  ^eroor.  0^wefet* 
bämfife,  f(^weflige  0äure  unb  0dßwefelwafferftoffga8  fdßwärjcn  baS  33remerblan 
äußerft  rafd),  nodß  Ieid)ter  als  331eiweiß,  mit  weldßem  eS  gegen  bie  genannten 
©afe  an  (Smpfinblid)feit  wetteifert. 

3.  ^  all  bl  au.  ^^ieu  wie  ber  blau. 

®iefeS  331an  wirb  je^t  weniger  angewanbt  als  früher;  fein  9^ame 
bejeidinet  feine  3lnwenbung.  @S  ift  eine  reinere  blaue  ^^Jüance,  als  baS  23remer* 
blau,  befißt  im  2Baffcr  jiemlidie  ©edfraft,  aber  wenig  in  Öl.  (gS  gibt  batoon 
3Wei  abweid)enb  jnfammcngefeßte0orten,  wooon  baS  eine  ^npfero);ßb*^alf^l)brat, 
baS  anbere  eine  35erbinbung  oon  fdßwefelfanrem  ^alf  mit  ^u^ferojßb^i)brat  iß. 
‘3^ur  baS  leßtere  wirb  jel^t  nodß  angewenbet  unb  l)eißt  in'’f3nlt)erformÄalfblau, 
in  oieredige  0tü(fe  ober  quabratifcße  j^afeln  gepreßt  ober  audßS'ienwieberblou. 

jDie  3Serbinbung  entfte^t  in  reinfter  f^orm,  wenn  man  fdjWefelfoureS 
.Tupfer opßb  mit  fo  oiel  31mmoniaf  t)erfel|t,  baß  ber  juerft  gefäüte  9^ieberfdßlag 
wieber  berfdßwinbet  unb  eine  bunlelbloue  f^lüffigfeit  bleibt,  unb  wenn  bann  ju 
biefer  f^^lüffigfeit  fo  oiel  Äallmildß  no^  unb  nad)  unter  llmrül)ren  gefeßt  wirb, 
baß  ein  bleibenber  9Heberf^log  erfolgt,  oou  bem  man  fo  wenig  wie  möglid) 
entfielen  läßt,  filtriert  mon  jeßt  bie  warme  f^lüffigfeit  unb  läßt  fie  erlolten. 
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fo  friftaüifieren  barauö  fetjr  lange  ^aarbünne  9^abeln,  bte  fogletd)  in  fleinc 
©lüde  jevbrec^en,  inenn  man  bie  einige  ^Eage  geftanbene  glüffigfeit  banon  ab= 
gie^t;  biefe  finb  bie  reine  ^arbe  nnb  l^aben  ein  prä^tigeö  bem  33ergblan  ä^n* 
Iid)ed  ^nfe^en.  ®a§  Äalfblau  §at  jmar  ni^t  biefe  §orm,  inbem  eg  nid]t 
friftaüinif^  ift,  aber  eg  ift  biefetbe  ^einifdje  S3erbinbung,  nur  mit  einem 
getniffen  Überfdjuffe  bon  ^alf  gemengt,  melc^er  eine  ettvag  geringere  garbentiefe 
t)erurfad)t  nnb  bie  friftaC(inifd)e  ^efc^affent)eit  ber  eigentüdjen  35erbinbung  nid)t 
erfennen  läßt  3)er  Überft^u^  bon  ^alf  mirb  burd)  bie  gabrifationgroeife 
bebingt,  mobei  etmag  abmeidjenb  berfal)ren  mirb,  mie  bei  ber  jDarfteüung  ber 
reinen  ^erbinbnng. 

3u  bem  gemö£)nlit^en  Mattblau  ift  ebenfaüg  mie  311  allen  kupferfarben 
eifenfreier  kupferbitriol  erforberlid^.  62,5  kg  begfelben  löft  man  in  SBaffer 
nnb  berbünnt  bie  bur^  Slbfe^en  geflärte  l'öfung  mit  etma  jepnmal  fo  biet 
iffiaffer.  15  kg  frifd)  gebrannter  kalf,  ber  fic^  fdjbn  mei^  löfc^t,  merben  in 
SÖßaffer  ju  einer  kaltmild)  abgelöfdjt  nnb  einige  Xage  ftel)en  gelaffen;  bann 
maplt  man  ben  fteif  gemorbenen  Srei  auf  einer  garbenmüple  fe^r  fein,  nnb 
lä^t  i^n  noc^  einige  Sage  ftel^en.  6,25  kg  ©almiaf  merben  marm  in  menig 
SBaffer  gelöft,  nnb  bie  E^öfung  ju  ber  beg  kupferbitriolg  gefegt.  ®ann  mirb 
ber  gemal)lene  kalt  in  SBaffer  aufgerü^rt  nnb  ju  biefer  kalfmild)  bag  ©emifd) 
bon  kupferbitriol=  nnb  ©almiaflöfung  unter  Umrilpren  gegoffen.  (Sg  entftept 
ein  blauer  iJJieberfc^lag  unb  aud)  eine  blaue  glUffigteit.  Öeljtere  entfärbt  fid) 
in  einigen  Klagen,  morauf  bie  garbe  fertig  ift,  bie  nun  einige  9)?a(e  abgemöffert 
mirb.  3n  biefem  ßuftanbe  ift  fie  alg  Seig  für  ^Eapetenfabrifanten  fe^r  an* 
menbbar,  aud)  für  Sßaffermalerei;  fie  lö^t  fid)  fomopl  in  fleinerem  alg  größerem 
ilRa^ftabe  mit  aller  ©icper^eit  barftellen,  menu  nur  ber  angemenbete  kalt  fid) 
in  äßaffer  ju  einer  reinen  ilJJild)  ablöfd)t,  fo  ba^  feine  ungelöfd)ten  ©tüde 
bleiben,  bie  bog  53erpällnig  jmifd)en  ben  SfRaterialien  beränbern  mürben.  SDie 
gorbe  mirb  auf  gemb^nlid)en  jEüdjern  obfiltriert,  mo  fie  jebod)  nid)t  gut  ob* 
läuft,  bann  gepreßt,  unb  alg  9^eumieberblau  in  regelmäßig  bieredige  ©tüde,  alg 
kalfblou  in  unregelmäßige  ©tüde  gefd)nitten  uub  getrodnet.  3llg  kalfblau 
merben  bann  bie  unregelmäßigen  ©tüde  no^  ju  einem  gröblichen  ^fJulber  jer* 
rieben  ober  jerftoßen,  morouf  bie  garbe  jum  33erfauf  fertig  ift. 

®ie  garbe  ift  in  jeber  Se^ießung  faltbarer  olg  ^remerblau,  mirb  jebod) 
burtß  ftßmeflige  @afe  ebenfo  gefdjmär^t,  mie  bag  le^tere.  3^*^*  ^Inftricß  in  Dt 
ift  fie  unbroucßbar  unb  bedt  babei  biel  ju  menig.  ©ie  ift  aber  oußerorbentlid) 
brou^bar,  um  bamit  kupfergrün  ju  nüancieren,  namentlii^  um  9^eumieber* 
grünen  einen  beliebigen  blauen  Don  ju  geben,  ber  ipnen  bur^  anbere  531aug 
nid)t  gegeben  merben  fann.  ®og  kolfblau  in  ganj  reinem  ßaftanbe  befteßt 
nad)  Unterfucßungen  bon  ©entele  oug  33,56  kupferofpb,  16,19  kalf, 
23,83  ©d)mefelfäure  unb  26,01  SBaffer. 
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(Sine  ißermif^ung  mit  ©c^tüevjpat  unb  anbeten  berartigen  Sehnengungen 
ift  bei  bem  Mattblau  bisher  nid)t  norgetommen,  tneU  bie  ^arbe  an  unb  für  fi^ 
teine  gro^e  S^iefe  t)at.  9Jian  er()ä(t  au8  100  Slln.  ^upfetöUrioI  ungefähr 
100  jlle.  f^arbe. 

S^euroteberblan  fommt  bie  f^arbe  in  nieredigen  ©lüden  im 
^anbel  tior.  ®a  bei  ber  angegebenen  ©arfleHnng  beS  Äallblaueö  einzelne 
met^e  '’fJnnfte  bom  angeroenbeten  ^alle  in  ber  gepreßten  unb  getrodneten  garbe 
fid)tbar  bleiben,  aber  berfdjminben,  menn  bie  ÜJiaffe  :^3ult)erifiert  mirb,  mie  bieg 
beim  ^adblau  gefd)el)en  mn^,  fo  l)at  man  bei  ber  ÜDarfteüung  beg  S^enmieber« 
blaueg  barauf  ju  fe^en,  ba^  biefe  fünfte  an  ben  in  ben  ^anbel  gelangenben 
fertigen  ©lüden  unb  beten  Srud)fläd)en  nid)t  erfd^einen.  (5g  roirb  bieg  babur^ 
erreid)!,  ba^  man  bie  ^arbe  biird)  eine  naffe  9}lül)le  paffieren  lä^t,  el)e  mau  fie 
^re^t  unb  trodnet.  Übrigeng  ift  bag  3^eumieberblau  fo  gut  alg  ooUftänbig  aug 
bem  §anbel  oerfdjmunben,  inbem  bag  Verreiben  beg  ftüdigen  unb  garten  ^ro* 
bufteg  bem  SJialer  nur  unnötige  ©d)mierigfeiten  unb  'ilRülie  oerurfad)!. 

(Da  biefe  ^arbe  fe^r  leid)t  ^erjufteßen  ift,  menn  man  nur  im  ©taube  ift, 
fic^  reineg  mei^eg  ^alfl)i)brat  ju  Oerfi^affen,  unb  ba  fie  immer  nur  alg  Sßaffer* 
färbe  gebraud)t  mirb,  il)r  ^ei'i^eiben  in  Söaffer  aber  fe^r  mü^fam  ift,  fo  tun  bie 
^onfumenten  mie  STopetcnfabrifen  fel)r  gut,  bie  f^arbe  felbft  ^^erjufteßen 
unb  gleid)  na^  ju  oermenben  ober  biefelbe  üon  ben  ^abrifen  in  ^^eigform 
gu  laufen. 

®ag  ^alfblau  unb  S^ieumieberblau  nel)men  beim  @r!^i^en  im  Stiegel  auf 
ber  SßeingeiftlamlJe  eine  braune,  bem  Äupferojijb  gleite  ^arbe  an.  üDag 
friftaßifierte  reine  ^alfblau  bel)ält  babei  feine  f^orni  unb  fpiegelt  mit  braunen 
glänjenben  glühen.  3n  oerbünnter  ©djmefelfäure  löft  fit^  bag  in  i^m  ent^ 
l)altene  ^upferoj^b  auf,  n3ä()renb  ber  (Sipg  jurüdbleibt.  (Sntl)ölt  eg  über» 
fc^üffig  angeroanbten  Äalf,  fo  erfolgt  bie  ^uflöfung  unter  einigem  Slufbraufen, 
meil  ber  ^alfüberfd^u^  beim  STroduen  in  fo^lenfauren  ^all  übergegangen  ift. 

4.  Sergblau.  Bleu  verditre.  Cendres  bleues  en  päte. 

Son  bem  natürlidjcn  Sergblau  mar  fc^on  im  I.  Sleile  unter  ben  (Srb» 
färben  bie  9Jebe.  @g  gibt  febod)  auc^  Sorf^riften,  melc^e  biefe  garbe  auf 
lünftli^e  2Beife  bargufteßen  lehren,  namentlid)  oon  ^apen,  alg  fog.  Bleu  ver¬ 
ditre,  cendres  bleues  en  päte;  aber  biefeg  Slau  ift  lein  eigentlidjeg  Serg* 
blau,  fonbern  entroeber  bag  ermähnte  ^allblau  ober  eine  anbere  Serbinbung  beg 
Äupferoi'pbg  mit  ^oll. 

9?a^  “iPapen  bereitet  man  eine  ^uflöfung  non  ^upferoitriol  in  fo  oicl 
SBaffer,  ba^  fie  35«  Be  jeigt,  alfo  fel)r  lonjentriert  ift.  ®iefe  ^uflöfung  mirb, 
inbem  man  banon  etma  250  Siter  ober  ungefähr  275  kg  bereitet,  mit  einer 
l^ei^en  ^uflöfung  Oon  (5^1orcalcium  genau  jerfe^t,  moju  180  ?iter  ober  etma 

®entflt,  garbenfabritatioii.  II.  3. 
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200  kg  toon  40®  Be  nötig  finb.  ©ibt  bie  ^lüffigfeit  nac^  bent  öon 

Sl^Iorcalcium  mit  einem  Überf^n^  beö  leisteten  no^  einen  erheblichen  9^ieber* 
jchlag,  fo  feljt  man  mehr  hinju,  bod)  foll  ein  Heiner  Überfchu^  toon  Änpfer* 
toitriol  bleiben,  einen  Über jd)u^  toon  Shlorcalcium  fncht  man  bogegen  ju  toer» 
meiben.  ®ie  glüffigfeit  mirb  nun  toom  9^ieberföhlage  bur^  Seinmanbfilter 
getrennt  unb  bei  ©eite  gefteöt;  ber  ^^ieberfchlag  felbft  mirb  mit  SBaffer  aug* 
gemafchen,  nnb  bie  Saj^möffer  merben  ju  berfelben  glüfligfeit  gebradht,  fo  lange 
alö  fie  noöh  10®  Be  jeigen;  bie  fd}tt)ächeren  Saugen  merben  befonberg  auf* 
gehoben,  um  fie  teilg  roieber  alg  3Bafd)maffer,  teilg  jur  5luflöfung  toon  Tupfer* 
toitriol  anjumenben.  ®er  erhaltene  D^ieberfchlag  ift  fd)mefelfaitrer  ^alf;  bie 
erhaltene  grüne  f^lüffigfeit  ift  bagegen  eine  Söfung  toon  faljfaurem  ^upferoi'Qb, 
melche  mit  ben  Sof^mäffern  toermifdht  20®  Be  jeigen  unb  ungefähr  650  Siter 
meffen  ober  etma  700  kg  miegen  fod.  ®iefeg  Duantnm  g^lüffigfeit  mirb  in 
toicr  gleiche  Seite  in  toier  Raffern  toerteitt  unb  barin  mit  Äalf  gefällt.  3n 
biefem  33ehufe  merben  100  kg  ^alf  mit  300  kg  SBaffer  abgelöfd)t  nnb  burch 
ein  breiteg  ^upferbrahtfieb  gefchlagen,  um  ©teine  ufm.  jurüdjuhalten.  Ser 
^alfbrei  mirb  hierauf  auf  einer  garbenmühte  auf  bag  geinfte  gemahlen,  auth 
ift  eg  gut,  ihn,  mie  beim  Äatfblan,  fomohl  toor  mie  nad)  bem  'ü)iahten  no^ 
einige  Sage  ftetjen  jn  laffen,  bamit  aüe  Seite  begfelbcn  in  ben  ^^bratjnftanb 
übergehen.  33on  biefem  SSreie  mägt  man  etma  ein  fünftel  ab,  toerteilt  ihn 
gleichmäßig  in  jene  toier  gäffer,  jerrührt  ißn  barin  auf  bag  ©orgfältigfte  unb 
läßt  bonn  abfe^en.  SJacß  bem  Slbfeßen  prüft  man  bie  glüffigfeit  auf  Tupfer* 
gehalt  mit  Slmmoniaf;  erzeugt  biefeg  nur  eine  bläulidje  f^ärbuug,  fo  ift  hin* 
reid)enb  ^alf  jugegeben;  erjeugt  eg  bagegen  eine  tiefblaue  Färbung,  fo  bringt 
man  in  {eben  ©tanb  noch  einige  ^ilo  Äalf,  rüßrt  um  unb  läßt  mieber  abfeßen, 
unb  mieberholt  biefe  Dperation  mehrere  9}iole,  big  ber  .^upfergehalt  gering 
genug  gemorben  ift.  hierbei  entfteht  nun  ein  gleiCßeg  bafifCßeg  .Jlupferopp* 
d)torib,  mie  bei  33remerbtau.  @g  ift  ein  grüner  ^'iieberfchtag,  metd)en  mon 
auf  Seinmanbfiltern  abtropfen  läßt;  bag  giltrat,  fornoßl  bag,  met^eg  man  ab* 
jiehen  fann,  olg  bag,  melCheg  man  unter  ben  Seinmanbfiltern  erhält,  ift  eine 
Sbfung  toon  faljfaurem  ^all;  man  bampft  fie  baßer  ab,  um  fie  mieber  bei  ber 
3erfetjung  beg  Äupfertoitriolg  ju  toermenben.  Ser  Siieberfdjtag  miegt  no^ 
^apen  in  Seigform  500  big  540  kg. 

Sen  Seig  prüft  man  nun  auf  feinen  'ffiaffergeßalt  bureß  Srodnen  einer 
'ißrobe,  unb  bringt  bann  batoon  fo  toiel  in  einen  fleinen  hbljernen  Srog,  baß  bie 
barin  enthaltene  trodene  ©ubftanj  8  kg  beträgt;  ber  Srog  foH  ungefähr 
20  Siter  SBaffer  faffen  fönnen.  äRan  fe^t  bem  ^RieberfCßtagc  nun  1  kg  beg 
ermähnten  gemahlenen  ^atfbreieg  ju,  rüßrt  feßr  rafeß  um,  fügt  bann  0,7  Siter 
einer  mäfferigen  reinen  ^ottafd)elöfung  toon  15®  Be  ßinju  unb  rührt  mieber 
um,  morauf  bag  ®anje  raf(^  burCß  eine  ^arbenmüßle  gemaßten  mirb,  um  bie 
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Verteilung  red)t  gut  ju  beroerffteHigen.  SDieje  5trbeit  ntu^  rajc^  auögefü^rt 
werben.  Sterbet  ift  ^öd)ft  wa^rfrfieinltc^  ber  Äatf  §inreid)enb,  bem  bafif^en 
S^lorfupfer  alle  ©aljfäure  unb  bem  fo^tenfauren  ÄaU  alte  ^o^Ienfäure  ju 
entjie^en;  e6  entfielt  fona^  Äupferoj^b^^brat  unb  fo^lenfaurer  Äotf. 
fretraerbenbe  vermittelt  mo^I  nur  bie  9ieaftionen. 

SBä^renb  biefe  5irbeit  mit  bem  ganzen  angeführten  Duantum  von  grünem 
S3rei  in  ben  vorbemerften  einzelnen  Portionen  na^einanber  vottjogen  wirb, 
werben  anbererfeitg  jn  fe  einer  fotct)en  “iportion  250  g  ©almia!  in  4  Siter 
Söaffer  aufgelöft  unb  bie  Söfung  mit  500  g  Kupfervitriol  in  4  Siter  2ßaffer 
vermif(l)t.  ‘Diefe  'ißortionen  werben  bereit  gehalten.  3ft  ein  Ouantum  beö 
S:eige§  bur^  bie  SJlühle  gegangen,  fo  füllt  man  e8  in  größere  Slafd)en,  wäfd)t, 
wag  in  ber  9Kühle  hängen  bleibt,  nadi,  unb  fe|t  nun  fogleid)  bie  gemifchten 
Söfungen  von  0almiaf  unb  Kupfervitriol  worouf  man  bie  glafdjen 

jumadjt  unb  mit  einem  feften  Kitt  von  SCalg  unb  S^eer  verfittet,  fo  ba^  fein 
Slmmoniaf  fid)  verflüchtigen  fann.  ®urch  ben  Bufo^  ber  angeführten  beiben 
0alje  wirb  offenbar  and  bem  hittjugefommenen  Kupfervitriol  unb  bem  im 
Seige  enthaltenen  Kalfüberfd)u^  ein  Kalfblau  erjeugt,  inbem  bie  Verhältniffe 
ju  feiner  Vilbung  vorhanben  finb.  (Sg  ift  aber  möglich,  ba^  bag  übrige  freie 
Kupferoppb  auch  no^  mit  in  bie  Verbinbung  geht;  bann  wirb  bie  §arbe  aller» 
bingg  tiefer  fein,  alg  bie  beg  Kalf blaueg,  aber  fie  ift  bann  fein  fohlenfaureg 
Knpferojpb,  wie  bag  eigentliche  Vergblau.  ®iefe  Operation  wirb  nad)  unb 
naCh  mit  ber  ganjen  SJtaffe  auggeführt,  unb  le^tere  bleibt  in  ben  f^lafd)en 
wenigfteng  4  S^age  lang  flehen,  worauf  bie  ^arbe  bem  3Iugwaf^en  unter» 
worfen  wirb. 

®agfelbe  fann  auf  bie  gewöhnlid)e  SBeife  iu  ?lugwafd)ftänben  erfolgen,  in 
benen  mon  bie  SJtaffe  mit  viel  SBoffer  übergie^t  unb  fo  oft  bag  abgelaffene 
burCh  frifcheg  SBaffer  erfe^t,  alg  bur^  bag  2Bafd)waffer  roteg  Sadmugpapier 
uod)  gebläut  wirb.  Oie  ^arbe  wirb  hierauf  bur^  Seinenfilter  obfiltriert  unb, 
gehörig  ju  bidem  Vrei  abgetropft,  in  naffem  B^ftcmbe  verfouft.  ©ie  wirb 
aber  aud)  getrodnet  unb  gibt  fo  ein  Vergblau,  bag  febod)  mit  bem  notürlichen 
nid)tg  alg  ben  Flamen  unb  eine  5ihnlid)fcit  in  ber  gorbe  gemein  hot. 

Ob  bag  eigentliche  Vergblou  überhoupt  fünftlid)  borgeftellt  wirb,  ift 
vielleicht  zweifelhaft,  wenn  eg  aber  gefdjieht,  fo  ift  biefeg  eine  ber  wenigen 
gabrifationen,  welche  big  feljt  ©eheimnig  geblieben  finb;  fid) er  ift 
anbererfeitg,  bo^  noch  ben  vorhonbenen,  befannt  gemochten 
VorfChriften  fein  Vergblau  erholten  werben  fann.  33ei  Verfugen  über 
Kupferojpbverbinbungen  würbe  von  ©entele  allerbiugg  gefunben,  ba^  eg  nicht 
ou^er  ber  ?!}iögliChfeit  liegt,  bie  f^arbe  fünftli^ 

lingen  infofern  unfiCher,  alg  bie  f^arbe,  bie  man  erhält,  zwar  fehr  fChön  tiefblau, 
aber  aud)  hcd  ongfatlen  fann.  3fn  febem  Saüe  ift  feboCh  ih^^  färbenber  33e» 
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ftanbteil  nid)t  ttie  im  ^alfbtau  ^u^feioyt)b^^brat,  jonbern  mie  tm  natürlid)en 
^ergblau  fo^Ienfauveö  ^upferoj;t)b. 

SBenn  man  in  einem  Sei^evglafe  in  gemö^nüdjem  flareni  S®o[fer  fo  tiiel 
reineg  friftoKIifierteg  fo^Ienfaureö  D^atron  aufiöft,  als  fi^  barin  etma  bei  18 
bis  200  Quflöfen  mill,  iinb  bann  ju  ber  flaren  Höfling  einige  ©ramm  Äitpfer- 
üitriol  als  Söfung  ^injnfügt,  boii^  ni^t  fo  öiel,  ba§  ein  ftärfereS  51ufbraufen 
erfolgt,  hierauf  ju  bem  ©emifdfe  fo  oiel  ^i^ammoniaf  fe^t,  ba^  ber  entftanbene 
blaugrüne  D'iieberf^Iag  ton  lo^lenfaurem  ^upferoj^b  mieber  gelöft  mirb  nnb 
eine  f^öne  blaue  f^^lüffigfeit  bilbet,  bann  bie  Höfling  non  einigen  ©ramm  (^^loi-' 
calcium  ^injufügt,  meines  einen  meinen,  burd)  filtrieren  fogleic^  ab3uf(?^eibenben 
9^ieberfd)lag  ^eroorbringt,  fo  entfielen  nai^^er  beim  freimiCligen  33erbunften 
beS  51mmoniofS  in  ber  filtrierten  flüffigfeit,  befonberS  menn  man  fpäter  nod) 
etmaS  S^lorcalciumlöfung  bis  einer  fleinen  SCrübung  jufügt,  me^r  ober 
meniger  grobförnige,  me^r  ober  weniger  bunfelblaue  ÄriftaHe,  welche  eine  35er» 
binbung  non  fo^lenfaurem  ^upferoj-^b  mit  fol^lenfourem  Äalt  finb,  nnb  oft 
cbenfo  bnntelblau  unb  glänjenb  auSfaHen,  mie  baS  ^^ntoer  beS  natürlichen 
33ergblauS.  . 

5.  93eu bergblau. 

jDiefc  färbe  ift  ein  331au,  meld)eS  an  färbe  bem  eigentlidjen  33ergblait 
fe^r  nahe  fommt  unb,  mie  eS  fcheint,  eine  ßeitlang  ftatt  beSfelben  auch 
gemenbet  mürbe.  (SS  fehlt  feboch  berfelben  an  Sebhaftigfeit,  unb  bte  färbe  ift 
in  Sßirfli^feit  nid)tS  anbereS,  als  reineS  Sremerblau  mit  einer  gonj  geringen 
?[lienge  heden  ^^ariferblauS  ^ufammengemahlen,  getrodnet  unb  gepuloert.  ®aS 
9?eubergblau  h^t  baher  bie  (Sigenfchaften,  bie  ben  le^tgenannten  beiben  färben 
jufammen  jufommen.  fnbeffen,  mährenb  baS  33ergblau  als  Dl»,  Sßaffer»  unb 
Äallfarbe  brauchbar  ift,  unb  jmar  in  beiben  legieren  am  aHerbeften,  ift  baS 
9^eubergblau  als  Dlfarbe  ausgezeichnet,  als  äßafferfarbe  gut,  aber  auf  ^alf 
ni^t  zu  gebraudjen,  meil  barauf  baS  ^ariferblau  zevftört  mirb.  jDaS  33ergbiau 
unb  93cubergblau  teilen  biefelbe  ©mpfinbli^feit  gegen  ©chmef elmaff erftoff,  mie 
baS  ^alfblau,  unb  baS  93eubergblau  erleibet  in  Dl  auch  bie  33eränberung  beS 
33remerblaueS,  meil  le^tereS  feine  §auptmaffe  bilbet;  eS  bedt  aber  beffer,  als 
Sergblau,  meines  in  Öl  nur  eine  geringe  ®edfraft  befiel. 

B.  Ölaue  9Jiineralfarbcn  au§  ©ifenöerbinbnngen. 

1.  SJiaterialien  z«  ihrer  Darftellung. 

a)  ®elbe§  SBlutlaugenjalä,  blaufaurcS  ßalt,  II aliumeifenc^anür, 
K,Fe(CN)6  +  3H,0. 

jDiefeS  ©alz,  te^nifch  michtigfte  unb  baS  31uSgangSmaterial  aller 
übrigen  (Shnnoerbtnbungcn,  ift  baS  ^^robnft  einer  befonberen  ©ro^inbuftrie, 
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raeld^e  baSfelbe  teilg  für  ben  ^anbel,’tetl§  aber  auc^  be^ufS  eigener  2öeiter* 
Verarbeitung  ju  färben  barftettt.  ®ag  getbe  Stuttangenfalj  j^ielt  in  ber 
^arbenfabrifation  neben  bem  ^romfauren  Äaü  bie  bebeutenbfte  9?otte  unb  früher 
biente  eö  noc^  häufiger  jur  2)orftenung  blauer  färben  atS  je^t,  tt»o  einerfeitS 
baö  Ultramarin,  anbererfeitS  bie  btauen  3;eerfarben  ben  blauen  ßifenfarben 
häufig  eine  fc^arfe  ^onfurrenj  bereiten,  ferner  ^at  au^  in  neuerer  ßeit  ber 
Umftanb  jur  (Sinfd}ränfung  ber  Slutlaugcnfal3fabrifation  beigetragen,  ba^  bie 
für  leitete  unentbehrlichen  fticEftoffhaltigen  tierifrf)en  ^Ibfätle  gegenwärtig  eine 
früher  ni^t  gelaunte  auögebehnte  33enuljung  ju  fünftlichem  ®ünger  finben. 

würbe  baS  SSlutlaugenfalj  in  unreiner  Söfung  al8  fogenannte  331ut* 
lauge  angewenbet,  unb  alte  53orfchriften  jur  ^Bereitung  von  Serlinerblau 
beftehen  hcmptfä(f)lid)  in  51nweifungen,  eine  fol^e  33(utlauge  herjufteüen.  5lber 
biefe  älteren  5[Rethoben  jur  ^erfteüung  blauer  (Sifenfarben  finb  jur  iii^l 
mehr  anwenbbar.  Dbwohl  auf  ber  einen  0eite  bie  ^Bereitung  jener  Slutlauge 
an  fi^  einfod)  war,  unb  be^h^^^b,  fowie  mit  9iücffi^t  auf  ihre  unmittelbare 
33erwenbung  jur  garbenbereitung  mandje  3Sorteile  gewährte,  fo  würbe  hoch 
anbererfeitg  bei  Senuljung  von  331ntlauge  im  weiteren  33erlaiife  ber  färben* 
fabrilation  bis  jur  gertigfteüung  ber  f^arben  eine  fo  gro^e  Slienge  von  ^llali 
unb  ©äitre  nu^loS  verf^leubert,  ba§  biefer  ^ufwanb  bie  gatben  gegenwärtig 
viel  ju  teuer  machen  würbe. 

Sine  voüftänbige  5Bef(l)reibung  ber  umfangreid)en  f^obrifation  beS  Slut* 
laugenfal3eS  unb  ber  9^ebenprobufte,  fowie  eine  Einführung  ber  3ahlreid]en 
neueren  5Berfud)e  3ur  E3erbeffernng  ber  fabrilation  unb  3ur  Verwertung  ber 
verf^iebenften  anberweitigen  9?eben|irobu!te,  3.  33.  beS  ©aSwafferS  von  ber 
Seu^tgaSfabrilation,  für  bie  331utlaugenfal3gewinnung  liegt  außerhalb  ber 
3we(fe  biefeS  Sehrbu^S. 

EllS  S'iohmaterial  3ur  Vlutlaugenfabrilation  benu(jt  man  einerfeitS  ^ott* 
afche,  roh  calciniert;  auf  ber  anberen  ©eite  biöige  ftidftoffhaltige  Äörf)er, 
als  getrodneteS  331ut  von  0d)lachthäufern,  §orn,  .^ornabfälle  von  ,g)ornbrehern, 
Äammai^ern,  §ufe,  flauen,  wollene  ElbfäHe,  wollene  Sumpen,  ^eberabfäüe  ufw. 
Sntweber  werben  biefe  ©toffe  roh  angewenbet,  ober  an  mannen  Drten  erft 
verlohlt,  b.  h*  einer  nid)t  fehr  f^arfen  trodenen  jDeftiKation  unterworfen, 
worauf  bie  erhaltene  f(^wammige  ^ohle  unter  Sfiollfteinen  in  ein  3arteS  ^ulver 
3erbrüdt  wirb. 

Sn  biefe  gu^eiferne  ©d)alen,  welche  man  entweber  unten  unb  oben,  ober 
blo§  oben  burch  überfd)läd)tigeS  fetter  heijt,  werben  50  kg  ^ottafd)e,  nad)bem 
bie  ©^ale  fehr  glühenb  gemalt  ober  vor  fur3em  erft  entleert  ift,  eingetragen, 
in  fur3er  ßeit  3nm  ©d)mel3en  gebracht  unb  nun  na^  unb  na^h  50  bis  60  kg 
tietifd)er  ©toffe  eingerührt,  ober  30  bis  32,5  kg  tierifd)er  ^ohle  nebft  einem 
3ufo^e  von  1  kg  Sifenfpänen.  IDaS  Sinrühren  gefd)ieht  f^aufelweife  mit 
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eifernen  Erliefen  nnb  eö  erfolgt  febegmat  eine  neue  ©Raufet  noll,  wenn  bie 
SlJiaffe  aus  i^rer  35erbicEung  !^erauSgefoinmen,  b.  ujieber  fo  flüffig  geworben 
ift,  ba§  ein  neues  §ineinrüt)ren  möglich  ift.  2Benn  alleS  eingetragen  ift  nnb 
bie  SJiaffe  wieber  erweist,  fd)ö)Dft  man  fie  in  eiferne  Äeffel,  alte  ^apeöen  ober 
ä^nUd^e  @efä^e  auS  nnb  lä^t  fie  erfalten,  wäf)renb  inbeS  ber  Dfen  wie  oor^in 
aufs  neue  mit  'ißottafc^e  ufm.  befdjicft  wirb,  um  baS  ©^meljen,  fotange  man 
9)lateria(  ^at,  ununterbrodjen  fortjufe^en. 

jDie  auSgefd}ö^fte  gefdjinolsene  QJtaffe,  bie  „©^melje"  genannt,  wirb  in 
335affer  eingeweid)t,  na(!^bem  fie  in  fleinere  ©tüde  jerfdjiagen  ift,  l^ierauf  jum 
Äod)en  er()il5t,  bann  fte^en  getaffen,  um  nun  erft  bie  ^eüe  Sange  abjuja|)fen 
nnb  ben  9iücfftanb  na^tjer  auSjuIaugen,  wobei  man  bie  ftärfere  Sauge  fammelt, 
fc^wät^ere  aber  wieber  anwenbet,  um  bamit  frifdje  ©c^metje  einjuweid)en  uub 
auSjufo(^en. 

jDie  ftärferen  Saugen  fiub  nun  baS,  waS  man  früher  231utlauge  nannte. 
®ampft  man  fie  auf  32®  Be  ein  nnb  lä^t  erfatten,  fo  friftattifiert  ein  grünlid) 
getbeS  ©alj,  unb  bie  nad)^er  aufS  neue  abgebampfte  Sauge  gibt  nod)  einmat 
etwas  ©atj.  2)ieS  ift  baS  fogenannte  ro£)e  Slutlaugenfal^,  boS 

burd)  SBieberauftöfen  ufw.  in  fd)önen  großen  gelben  ^riftaden  friftattifiert  er* 
galten  werben  fann,  in  benen  eS  aud)  in  ben  ^anbef  gebrad]t  wirb.  ®ie  non 
bem  ro^en  ©atje  bleibenbe  9KutterIauge  beftef}t  ^au^tfdt^Iid)  auS  fo^tenfaurem 
^ali.  ©ie  wirb  ba^er  jur  Slrodne  abgebampft  unb  bann  wieber  anftatt  ^ott* 
afd)e  in  ber  f^abrifation  nebenbei  oerwenbet. 

äJJit  ben  9^of)friftatten  friftattifieren  auS  ben  9tof)Iaugen  ftetS  auc^  nod) 
anbere  ©o^e,  namentlid)  aber  fc^wef effaureS  ^ali  auS.  ®iefeS  fd)Wer 
löSüd)e  ©afj  oerunreinigt  afSbann  oft  auc^  bie  reinen  ^riftatte  ober  baS  um* 
friftattifierte  ©olj,  namentlid)  bie  zweite  ober  britte  ^riftattifation,  ol)ne  ba^ 
man  eS  bem  ©atj  anfe^en  fann.  @in  @e§alt  tion  3  bis  5  'i]3roj.  fd)wefetfaureS 
^ali  im  SSlutlaugenfalj  ift  feine  gro^e  ©elten^eit  unb  oerurfac^t  bem  ^on* 
fumeuten  einen  betröd^tli(^en  9^ad)teit,  inbem  er  biefe  mdjlofe  SBerunreinigung 
für  S3lutlaugenfa4  beja^It  unb  bann  bei  ber  2lnwenbung  weniger  garbe  ert)ält. 
Um  auf  biefe  SSerunreinigung  ju  prüfen,  Ibft  man  5.  33.  50  g  33lutlaugenfa4 
in  fe^r  oiel  reinem  SBaffer  auf  unb  nerfeljt  bie  Söfung  tropfenweife  mit  effig* 
fourem  33arpt  fo  lange,  als  nod)  ein  jarter  mild^iger  9^ieberfd)lag  non  ft^wefel* 
faurem  33arpt  entfte^t.  liefen  filtriert  man  auf  einem  fleinen  gewogenen 
^ilter  ab,  wäfc^t  i^n  wol)l  mit  reinem  Sßaffer  auS,  troefnet  unb  wägt  i^n.  3fe 
1162  2;ie.  biefeS  niebergefc^lagenen  ft^wcfelfauren  33arptS  entfprec^en  872  STln. 
fd^wefelfauren  ^aliS,  baS  in  bem  Sölutlaugenfalj  enthalten  war;  man  berechnet 
baf)er  nad)  biefem  35ert}ältniffe  ben  ®e!§alt  in  50  g,  weldjer  oerboppelt  ben 
@e^lt  in  100  ober  bie  ^rojente  ber  33erunreinigung  ergibt.  33ei  ber  ^ßnrifer* 
blaufabrifation  fommt  eS  oor,  ba^  man  auS  100  STln.  Slutlaugenfalj  75, 
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aber  auc^  79  Site,  'jßarif erblau  erhält;  bte  Urfa^e  btefer  öerf^tebenen  5lu8= 
beute  liegt  ^au^tfäc^Iic^  in  btefer  bem  Stnfe^eu  uac^  nirfjt  ju  beurteitenbeu 
53eruureini9uug. 

jDa8  331uttaugenfalj  [teilt  gro§e,  ute^r  ober  uttnber  t)0%elbe  ^riftattc 
bar,  bie  fit^  in  fattem  SBaffer  jieinlicf)  Ieirf)t,  leidster  in  loarmem  unb  foc^enbem 
ju  einer  getbticf)  gefärbten  gtüffigfeit  nuflöfen.  9)Jan  fann  bie  ^iuflöfung  o^nc 
9lnd)teil  in  eifernen  ober  fupfernen  Ueffeln  t)orneI)nten,  and)  barin,  fotoie  in 
t)öljernen  ®efä|en  oerraa^ren,  o^ne  ba^  fie  oerunreinigt  tnirb  ober  bie  ©efä^e 
^erftört  toerben.  0inb  bie  Söfungen  ju  fon3entriert,  fo  friftaHifiert  ba§  @alj 
toieber  teiltoeife  ^erauö,  töft  fid)  aber  nac^  £)inrei(^enbem  SSafferjnfa^  toieber  auf. 
©eine  c^entifc^e  ßufammenf eijung  ift: 

4  K CN,  Fe  (C N)2  +  3  Kg 0  ober  Fe (C N)6  +  3  Hg 0, 
wonad)  eS  in  100  Stn.  enthält:  ' 

37,22  Latium,  37,05  (5t)an, 

12,91  Sifcn,  12,82  äßaffer. 

(£g  oerbanit  feine  5lntoenbung  in  ber  ^arbenfabrifation  ^ui}tfäc^ti(^  feiner 
(Sigenfdiaft,  mit  aüen  (äifeno^^bulfaljen  mei^e  S^iieberfdiläge,  bie  an  ber  Suft 
unb  burc^  oj-'^bierenbe  SD^iittel  blou  werben,  ober  mit  ©ifenojtjbfaljen  fofort  tief* 
btaue  9^iebevf(^täge  ^eroorjubringen. 

b)  9iote§  SSIutlaugenjalj,  ^?aliumeijenct)anib,  KeFej(CN)i2. 

^Daö  rote  SStudaugenfatj ,  met^eg  ftetS  au8  bem  oorbefd)riebenen  gelben 
SSiutlangenfalj  gewonnen  wirb,  ^at  evft  oiel  fpäter  alö  te^tereö  unb  anfangs 
nur  eine  oer^äÜniSmö^ig  geringe  Inwenbung  in  ber  garbenbereitung  gefunben. 
Gegenwärtig  wirb  baSfetbe  jebod)  non  benfetben  gabrifen,  welche  baS  gelbe  ©alj 
t)erftellen,  im  großen  bargefteßt  unb  bitbet  bemgemä^  einen  widjtigen,  in  ber 
^•arbented)nif  oiel  benutzten  ^anbetSartifel.  3)a  bie  ^erfteßung  beS  roten 
^tußangenfatjeS  auS  bem  getben  ©atj  häufig  in  ben  ^arbenfabrifen  felbft  oor* 
genommen  wirb,  fo  mag  biefelbe  nad)fotgenb  fur^  befd)rieben  werben. 

jDie  Umwanbtung  beS  getben  StuttaugenfatjeS  in  baS  rote  gefdjie^t  ba* 
burc^,  ba^  bem  erfteren  ein  Steit  beS  ^atiumS  entzogen  wirb.  ®iefe  Gntjie^ung 
tann  jwar  auf  oerf^iebene  2Beife  bewirft,  om  teid^teften  jebod^  baburd)  auS* 
geführt  werben,  ba^  man  baS  getbe  Stußaugenfatj  entweber  in  wäfferiger 
?öfung,  ober  in  trodenem  33erü^rung  mit  S^torgoS  bringt,  wobei 

bie  ^c'^fflung  nac^  fotgenber  Gteic^ung  oor  fi^  get)t: 

2  [K^Fe  (CN)6  +  3  HaO]  +  Clg  =  K^Fea  (CN)i2  +  2  KCl  +  3  H2O. 
5lm  ^wedmä^igften  gewinnt  man  baS  rote  Stuttaugenfatj  gteic^  in  bem* 
fcnigen  3u[tcinbe,  in  wetc^em  eS  jnr  f^arbenbereitung  o^ne  weiteres  Oerwenbet 
werben  fann,  nämtic^  in  ftüffiger  ^orm,  otS  ^öfnng.  Um  oifo  bie  oorgeba^te 
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S3cränberung  beö  gelben  33IutIougenfaIje8  norjune^inen,  löft  nion  eg  in  jo\3iet 
SBaffer,  bo^  bie  Söfung  beim  (Srfalten  ntd)t  tnftaüifiert  nnb  leitet  bann  ge» 
kafc^eneg  (S^torgag  jo  lange  in  bie  3tujlöjung,  big  bie  ber  obigen  j^^ormel  ent= 
jbred)enbe  Uinwanblung  ooUftänbig  erfolgt  ift,  toorauf  bie  glUjfigfeit  atg  eine 
Sluflöfnng  toon  rotem  33tullaugenfalj  anwenbbar  ift.  Sitt  man  bagegen  bag 
rote  331utlaugenfatj  nirfjt  im  flüjfigen,  fonbern  im  feften  ßuftanbe  ^crfteHen,  jo 
üerfät)rt  man  auf  bie  2irt,  ba§  man  bag  gelbe  SSlutlangenfalj  in  'if3ult)erform 
ber  ©inmirfung  beg  (S^lorg  augfe(?t.  3^  ßmetfe  rairb  bag  gemahlene  nnb 
getrodnete  gelbe  @alj  in  benfelben  ^l^paraten,  mie  man  fie  jur  f^abrifation  beg 
Sbtorfalfeg  benuljt,  in  ©d)id)ten  auggebreitet,  nnb  burd)  letztere  fo  lange  Sf)tor» 
gag  geleitet,  big  eg  nic^t  mel)r  oon  bem  ©alj  aufgenommen  mirb. 

Db  bie  beabfidjtigte  Urnmanblung  beg  gelben  ©algeg  in  roteg  oöHig  erreicht 
ift,  mirb  in  beiben  SSereitunggfäHen  burt^  nact)folgenbe  “iPrüfung  fonftatiert. 

Sm  erften  f^ßtle  nerfe^t  man  eine  'jßrobe  ber  mit  S^lor  be^anbelten  f^öfnng 
beg  gelben  ©aljeg  mit  einigen  STropfen  einer  5luftöfung  oon  fd)mefetfaurem 
^ifenoj^b,  bag  fein  Djtjbul  entl)alten  barf.  ©olange  nod)  ein  blauer  TOeber» 
fc^lag  ^ierbnrc^  erxeuQt  mirb,  ift  noc^  unoermanbelteg  gelbeg  33lutlaugenfals 
toor^anben,  bie  ©inmirfung  beg  (^^lorg  alfo  nod)  unoollftänbig.  @ntftef)t  feboi^ 
ftatt  jeneg  blauen  9^ieberfd)lageg  ein  grüngelblic^eg  ©ernift^,  fo  ift  bag  gelbe 
©alj  obüig  in  bie  rote  S^erbinbung  nermanbelt  nnb  bemjufolge  bie  ßw^cifung 
beg  S^lorg  nunmehr  abjubredjen. 

§at  man  trodeneg  SSlutlaugenfalj  ber  (Sinmirfung  beg  S^lorg  auggefe^t, 
fo  überzeugt  man  fid)  auf  gleit^e  SBeife  oon  ber  erreid)ten  ooUftänbigen  Um» 
manblung  beg  ©aljeg  babitrd),  ba§  man  etmag  ber  ©aljmaffe  in  SBaffer  auf» 
löft  nnb  biefe  Söfuug  mie  obige  mit  fdimefelfaurem  @ifenöi't)b  )3rüft. 

3)ie  ©aljmaffe,  mel^e  bei  ber  jmeiten  33ereitunggmet^obe  alg  (Snbfjrobuft 
ber  oottftänbigen  S^^loreinmirfung  erhalten  mirb,  in  mögtid)ft  menig  marinem 
SÖBaffer  gelöft,  tä^t  beim  (ärfalten  ber  ?öfung  bag  rote  33lutlaugenfalj  fogleid) 
in  fd)önen  großen  ^riftaHen  anfdjie^cn.  9^a^  bem  (äinbampfen  ber  3}?ntter= 
taugen  in  33teigefä§en  erf)ntt  man  no^  me^r  ^riftade  biefeg  ©aljeg.  ®ie 
SJiutterlaugen  beftel)en  faft  nur  aug  (Sf)torfatium,  unb  ber  geringe  ©e^alt  an 
rotem  Stuttaugenfalj  lä^t  fi^  nur  babur^  jugute  machen,  ba^  man  mit 
(Sifenoitriol  bie  blaue  §arbe  fällt,  bie  eg  bamit  gibt,  fie  augmäf^t  unb  trodnet. 
!Die  hierbei  fd)lie^Iid)  3urüd'bteibenbe  d)tovfaliumt|altige  f^lUffigfeit  tä^t  fid)  am 
l3orteitl)afteften  bei  ber  3)arftel[ung  beg  Sltaung  aug  fdjmefetfaurer  Slonerbe 
benu^en. 

ÜDag  rote  SBlutlaugenfalj  bilbet  gro^e  lange,  f^iefminfetig  oierfantige,  je 
nat^.,if)rer  @rö^e  granat»  big  hellrote  ^riftade.  (Sg  ift  fd^merer  löglic^  in 
SBoffer  alg  bag  gelbe  ©lutlaugenfalj  unb  gibt  eine  buniter  gelb  gefärbte  glüffig» 
'feit.  (Sg  gibt  mit  (Sifeno5t)butfal3en  fogleic^  einen  blauen,  mit  ©fenojt)bfal3en 
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feinen  S^ieberfd^Iag ,  njä^renb  baS  gelbe  33tuttaugenfatj  mit  (Sifenojt)buIjatjen 
einen  meinen,  mit  (Sifenoj^bfatjen  einen  blauen  9^ieberfcf)tag  ^ernorbringt.  jDie 
Söfitng  be§  roten  33Iuttaugenjatje8  mivb  am  3mecfmä^igften  in  pljernen  ober 
©taögefä^en  aufberaa'^rt,  ba  metaüene  ®efä§e  bur^  biefetbe  rafc^  angegriffen 
merben,  n3obei  jugteid)  ba§  rote  ©atj  botb  teitraeife  mieber  in  gelbem  übergetjt. 

jDa8  rote  SBlutlaugenfalj  entfpri(^t  ^infi^tlic^  feiner  ßufammenfe^ung  ber 
f^ormel : 

6KCN,  2Fe(CN)3 
unb  enthält  ba^er  in  100  Sin.: 

35,85  Kalium, 

16,59  ßifen, 

47,56  ^t)an. 

Sie  ®Ieicf)ung  für  bie  gelben  Slutlaugenfa^eg  mit 

©ifenoitriol  ober  fdjmefelfaurem  (5ifeno3:t}buI  ift: 

[4KCN,  Fe(CN)2]  4- 2FeS04  =  [2Fe(CN)2,  Fe (CN)2]  +  2 Kg  SO^ 

ober  Fea  [FeCCN)^], 

mäl)renb  bie  B^^ffeung  beS  gelben  SÖIutlangenfaljeS  mit  fdjmefelfaurem  (Sifen* 
oj^b  folgenber  ©lei^ung  entff^ri^t: 

3[4KCN,Fe(CN)2]  +  2Fe2(S04)3  =  [4  Fe(CN)3,  3Fe(CN)2]  +  6^2804 

ober  Fe4[Fe(CN)j3. 

Sie  roten  IBIutlaugenfaljeg  mit  (äif ennitriol  erfolgt 

nad)  ber  ®Ieid)ung: 

[6KCN,  2Fe(CN)3]  3FeS0^  =  [3  Fe  (CN)2,  2  Fe(CN)3] -f  3  K2SO4 

ober  Fe3  [Fe2  (CN)i2]. 

c)  eifenuitviol,  FeSO,  +  7H,0. 

Saöfelbe  ift  baö  biCtigfte  unb  überall  im  ^anbel  leidet  jugänglidje  @ifen* 
ojtibulfalj.  Sebod)  finb  bie  im  ^anbel  öorfommenben  ©ifenüitriolforten  oon 
t)erfd)iebener  9ieinf)eit,  je  nad)  i()rer  fe^r  abraeidjenben  ©erainnnngSmeife.  Ser- 
fenige  (Sifenritriol,  meld)er  in  d)emifd)en  f^abrtfen  burc^  ^uflöfen  non  altem 
öifen  in  oerbünnter  @d)mefelfäure,  '^Ibbampfen  unb  ^riftaüifierenlaffen  ber  er* 
^altenen  Söfungen  bargefteüt  mirb,  ift  ber  reinfte,  ba^er  jur  f^^arbenbereitung 
am  beften  geeignete  33itrioI  unb  ben  auf  anbere  Sßeife,  namentlid)  beim  Bergbau 
gewonnenen  (äifenöitriolen  be8  ^onbelö  immer  oorjujielien.  3n  5llaun=  unb 
33itrioItt)erfen  merben  nämlid)  burd)  ^uSlaugen  geröfteter  ober  üermitterter 
33itrioI*  unb  Sllauner^e  ^llaun  unb  ©ifenoitriol  in  Söfung  erhalten  unb  burd) 
^riftaHifation  getrennt.  Siefer  33itrioI  ift  ftetg  unrein  unb  feine  35erunreini* 
gungen  fönnen  namentlich  beftefien  auö  fchmefelfaurer  SSittererbe,  3Rangano3ct)buI, 
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fd)tt)efelfaurem  Tupfer*  unb  ßwfojpb.  @in  folc^er  Stfenöitriot,  tueldier  neben 
bem  erftangefn^rten  reinen  S3ttrioI  fe^r  üiet  tm  §anbel  öorfommt,  fann  aber 
j^on  auö  bem  @runbe  nii^t  mit  33orteil  jur  ^arbenfabrifation  angemenbet 
merben,  meil  man  über  feinen  ®e!^att  an  reinem  Sifennitriol  ober  (äifen  o^ne 
oorgöngige  5Inalpfe  in  Ungemi^fieit  ift. 

©inb  inbeffen  anbere  @rünbe  öor^anben,  meld^e  bie  ^Inmenbung  eines 
berartigen  nnreinen  (SifenoitriotS  in  f^atbenfabrifen  bennoc^  empfehlen,  fo  füijrt 
man  eine  jmar  nic^t  abfotut  genane,  feboc^  für  praftifd)e  genügenbe 

Seftimmung  feines  Sifenge^alteS  am  einfac^ften  auf  bie  SBeife  anS,  ba^  man 
ein  abgewogenes  ©ewi^t  53itrioI,  j.  33.  5  g,  in  einem  ^orjeüantiegel  erft  gelinbe 
er^iljt,  bis  baS  Äriftatlwaffer  auSgetrieben  ift,  unb  ben  fRüdftanb  hierauf  noc^ 
Va  ©tunbe  ftart  rot  glü^t.  3)aburt^  wirb  baS  fc[)wefelfaure  (£ifeno};pbui  einet' 
feits  in  ©d)wefelfänre  unb  frf)WefUge  ©Sure,  bie  entweid)en,  anbererfeitS  aber 
in  rotes  (Sifenofpb  jerfe^t,  baS  mit  jenen  teitS  gleichfalls  jerfe^ten,  teils  unjer* 
festen  oerunreinigenben  ©aljen  beS  33itriolS  jurüdbleibt.  ©iefer  fRücfftanb 
wirb  gewogen  unb  ouf  100  g  beS  33itriolS  berechnet,  füeiner  (Sifentoitriol 
ergibt  beim  blühen  etwa  29'i|5roj.  reinen  (gifenojpbS  als  fRücfftanb.  hinter' 
lä^t  baher  ber  ju  prüfenbe  33itriol  mehr  als  29  fßroj.  ©lührücfftanb,  fo  befteljt 
ber  leitete  nicht  auS  reinem  (Sifenoj'pb,  fonbern  enthält  bie  erwähnten  fremben 
©alje,  welche  fein  SJJehrgewicht  bebingen.  Um  biefe  fremben  33erbinbungen, 
foweit  fold)e  nach  (blühen  nod)  in  SBaffer  löSlid)  finb,  oon  bem  (Sifenoj:pb 
ju  f^eiben  nnb  baS  ©ewicht  beS  leiteten  allein  ju  ermitteln,  wirb  ber  9?üd= 
ftanb  mit  SBaffer  auf  ein  gewogenes  feiltet  gebracht,  gut  auSgewaf^en,  mit  bem 
feiltet  getrod'net  unb  gewogen.  9^ad]  ^Ibjug  beS  f5iltei'gewid)tS  unb  3)Julti» 
plijieren  mit  20  erhält  man  als  9Jefultat  biefer  jweiten  SBägung  ben  'i]3rojent* 
betrag  an  ©ifcno^pb,  welken  ber  in  f^rage  ftehenbe  (Sifenoitriol  beim  ©lühen 
ergibt.  .^ierauS  lä^t  fich  enblich  nad)  ben  befannten  d}emifchen  Slquioalent* 
jahlen  biejenige  9)?enge  reinen  ©ifenoitriolS ,  wel^e  ben  gefunbenen  ^ro- 
jenten  SifenoppbS  entfprid)t,  in  nadjftehenber  SBeife  leid}t  beredjuen.  39  Sde. 
©ifenojpb  entfprechen  etwa  138  STln.  reinen  ©ifenoitriolS.  §ätte  man  alfo 
j.  33.  bei  ber  obigen  ^weiten  3IBägung  ben  fRücfftanb  beS  33itriolS  an  reinem 
©ifenoypb  ju  25  3ßroj.  gefunben,  fo  wäre  ber  ©ehalt  beS  33itrolS  an  reinem 
©ifenoitriol :  39:138  =  25  :a;,  alfo  x  ■=  88,5  ^roj.,  unb  ber  unterfuchte 
33itriol  baher  mit  11,5  ißroj.  obiger  ©alje  oerunreinigt  gewefen.  ®iefe  33e' 
ftimmungSmethobe  ermöglicht  bie  33eurteilung  eines  ©ifenttitriolS  auf  feinen 
9?einheitSgrab  mittels  weniger  unb  leister  SJianipulationen ;  beShalb  ift  fie  einer 
ej'alteren,  aber  nur  unter  31ufwanb  fomplijierter  analptifcher  Hilfsmittel  auS* 
juführenben  33eftimmung  beS  ©ifengehaltS  unbebingt  oorjujiehen,  tro^  ber  bamit 
unter  Umftänben  oerbunbenen,  für  bie  ^rajiS  tnbeS  wenig  erheblichen  Un- 
genauigleit.  ®ie  le^tcre  hat  barin  ihren  ©runb,  ba§  jener  ©lührüdftanb  t>om 
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S3ttrtol  nad^  betn  5lu8n)afd)en  mit  5ß3a[jer  au^er  bein  vetnen  (Sifenoj^b,  tüte 
fo(c^e§  ber  obigen  33erecf)nung  jugrunbe  gelegt  ift,  aud^  bte  @Iü()rücfftänbe  ber* 
jentgen  Sßerunretmgungen,  meldje  unter  ßurüiflaffnng  non  in  SBaffer  un* 
IbSüc^en  3Serbinbungen  bei  ber  ®Iü^f)i^e  ebenfattö  S^rfetjt  ^aben,  33. 
^infoj^b  anö  beigemengtem  ßinfuitriol,  entölten  fann.  SDiefe  fremben  ®iü^* 
rUcEftänbe,  immerhin  nur  geringe  'iDlengen,  roürben  boc^  qIö  Sifenof^b  mit  jnr 
jn3eiten  SBägung  unb  enbüd^  jur  33ered)nung  auf  (Sifenöitriol  gelaugen,  otfo  bag 
9?ed)nunggrefultat  änbern. 

@uter  (Sifenoitriol  ober  friftadifierte^  fd)mefetfaureg  (Sifenoyt)buI,  FeS04 
4-  7  HgO,  raeld)e§  in  100  2;tn.  befielt  ouö  25,47  (Sifenojctjbul,  28,95  ©djiuefeF 
fäure  unb  45,58  Saffer,  ^at  eine  ^ettbtäulii^  grüne,  nid)t  gelbgrüne  f^arbe,  bie 
er  febod)  attmä^lii^  an  ber  Suft  burd)  3lufna'^rae  ton  ©auerftoff  unb  33ilbung 
non  bafifd^em  (Sifenoi'^bfalj  annimmt.  @r  löft  fid)  in  1,6  f altem  unb  0,3 
fod^enbem  SBafjer.  33eim  3luflöfen  in  ber  2ßärme  über  f^euer  ift  ftets  umju- 
rül)ren,  meil  er  auf  bem  33obeu  ber  Äeffel  fonft  leidet  eine  Trufte  anfe^t,  bie 
bann  tiiel  längere  nrit  bem  2Baffer  in  33erü^rung  bleiben  mü§te,  um  fid^ 
mieber  ju  löfen.  ®ie  Söfungen  finb  bla^grünlid),  trüben  fid^  aber  beim  ©te^en 
an  ber  ^uft,  inbem  fie  bafifc^  f^roefelfaureS  (Sifenoy^b  (3Sitriolfd^lamm)  ab* 
feigen,  baö  fid]  burd^  ©auerftoffaufna^me  bilbet.  33eim  (Sr^i|en  beö  trodenen 
33itriot§  entraeidd  erft  unter  ©djmeljen  fein  ^riftatlraaffer,  bann  bie  ©djroefel* 
fäure,  teils  als  fold]e,  teils  jerfeljt  als  f^meflige  ©äure,  unb  jurüd  bleibt,  mie 
oben  unb  bei  Caput  mortuum  angeführt  morbeu  ift,  baS  rote  (Sifeuoyt)b  Oou 
oerfdljieben  tiefroter  f^civbe,  fe  nod)  ber  ijuleljt  angeroenbeten  S;em])eratur. 

3Benn  man  bei  33ereitung  ber  blauen  S^^aneifenfarben 

d)  ba§  aur e  (5ijenoyi)t),  Fe4(S04)3  +  üHgO, 

onmenben  mill,  fo  bereitet  man  baSfelbe  in  Söfungen  immer  felbft,  benn  eS 
mirb  für  ben  eigentlid^en  Raubet  nid^t  bargefteCtt.  33ereitung  fold^er 

Söfungen,  meldje  auf  oerfdjiebene  2Beife  erfolgen  tann,  bienen  bie  nadt)ftel^enben 
33orfd)riften. 

a)  3luS  @if  enoitriol.  9Jian  Ibft  276  IJle.  ©ifenoitriol  in  ber  boi)i)elteu 
bis  breifad)en  SRenge  Sßaffer  auf  unb  bringt  bie  Ööfuug  nod^  l)ei^  in  ein 
IjöljerneS  @efä^,  in  metd)em  man  berfelben  nad)  unb  nad)  45  Ule.  englifd)e 
©^mefelfäure  oon  66'’ Be  in  einem  bünnen  ©tra^le  unter  beftänbigem  Um* 
rühren  jufe|t,  wobei  man  fid)  wegen  beS  oorfommenben  ©pri^enS  in  ad^t 
nimmt.  3Jn  bie  Ijeiße  ?öfung  gie^t  man  bann  nad^  unb  nad)  in  fleinen 
Portionen  fo  lange  fäuflid^e  ftarfe  ©alpeter fäure,  als  ^eftigeS  3lufbraufen 
febeSmal  bei  erneuertem  B^ftil^  wieber  eintritt.  ©obalb  biefeS  3lufbraufen 
auf^ört,  ^ört  man  aud)  mit  bem  weiteren  B^fcilje  ber  ©alpeterfäure  auf  unb 
bie  f^lüffigfeit  ift  jur  3lnwenbung  brau^bar.  ©tatt  obiger  2)iatcriolien  fann 
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man  au^  folgenbe  anlnenben.  9Kan  löft  276  Slle.  (ätfenöttriol  unb  25  Stie. 
9^atvonfaI^3eter  auf,  ober  bringt  t^re  3luflöfung  in  ein  @efä§  oon  |)ol5  jufammen 
unb  gie^t  bann  in  bie  f^lüffigfeit  nact)  nnb  nat^  65  Slle.  engüfc^e  ©c^mefel* 
fäure,  wobei  man  mit  bem  äufalje  langfam  berfa^ren  mu^,  bamit  ba§  5luf* 
braufen  nicf)t  ju  §eftig  werbe  nnb  bie  glüffigfeit  nicfjt  über  ba«  @efä^  fteige. 

®a§  5luffc^äumen  wirb  in  beiben  fräßen  burc^  falfjetrige  @äure  nnb 
@ticfoEt)b  berurfacf)t,  bie  al§  @afe  in  rotgelben  SBoIfen  entweit^en.  SfKan  t)at 
fic^  in  ac^t  jn  nehmen,  nii^t  juoiel  baoon  einjnatmen,  ba  biefe  ®afe  bie 
Sunge  fe^r  reijen  unb  f(i)äbtid^  einwirfen;  man  tut  bat)er  am  beften,  bie  D|)e' 
ration  an  Orten  borjunefimen,  wo  ftorfer  ^nftjug  ift,  ober  felbft  im  freien, 
wag  no^  mef)r  jn  emf^fe^ten  ift,  ba  man  m  bann  fo  [teilen  fann,  ba§  bie 
©ämpfe  bom  @e[id)t  abwärts  jie^enb  entweicfjen.  ^ür  bie  meiften  5Inwenbnngen 
ift  eS  o^ne  9^acE)teil,  baf  bag  ©emifc^  einen  Überf^uf  beiber  angewenbcten 
©änren  enthält. 

b)  S3ißiger,  fowie  jugleic^  o^ne  ®e^It  an  ©alpeterfänre  unb  freier 
©djWefelfäure  fteßt  man  bie  in  9Jebe  fte^enben  $?öfungen  ^er: 

Ci)  ^ng  ßifenoj^b.  ^ier^u  fann  man  febe  5frt  bon  rotem  (Sifenoj))b 
ober  Caput  mortuum  anwcnben.  ?[Ran  wägt  babon  70  @ewid)tgteile  in  einen 
fanbfteinernen  Orog  ober  guf eifernen  Reffet,  befeu^tet  mit  fobiel  SBaffer,  ba^ 
ein  ganj  fteifer  Oeig  entfielt  nnb  rüf)rt  nun  nact)  unb  na^  mit  einer  eifernen 
©rf)aufel  120  ®ewid)tgtei(c  englif^e  ©t^wefelfäure  barunter,  wobei  eine  fe^r 
ftarfe  @rt)i|ung  eintritt,  wä^renb  bie  ^Waffe  nac^  unb  nat^  wei^  wirb  unb 
enblic^  erhärtet.  SJtan  läft  fie  nun  einige  Ooge  fielen,  jerfleinert  unb  jer* 
f^Iägt  fie  alsbann  unb  löft  fie  in  einem  gufeifernen  ^effel  mit  nngefäfr 
400  @ewid)tgteilen  SBaffer  fodjenb  auf,  wobei  nur  wenig  Caput  mortuum 
jurncfbleibt.  Onr^  Slbfi^enlaffen  flärt  man  bie  alSbann  jur  Slnwenbung  ge* 
eignete  glüffigfeit,  weld)e  nur  wenig  freie  ©c^wefelfänre  enthält  unb  beim 
Slbbampfen  big  ju  einem  gewiffen  ®rabe  faft  ganj  ju  einem  feften,  friftaßini* 
fc^en  ©alj  erftarrt. 

ß)  31  ng  33itrioloder.  Sßlan  erhält  buraug  bag  ©alj  im  aßgemeinen 
ebenfo  wie  bei  bem  hörigen  33erfol)ren,  jebod)  mit  bem  Unterfd)iebe,  ba^  man 
ftatt  120  nur  70  ®ewid^tgteile  ©djWefelfänre  auf  70  ®ewi(^tgteile  Oder  unb 
ben  leljteren  o'^ne  borgängige  Sßiifc^ung  mit  Sßaffer  troden  anwenbet.  31nd) 
ber  311aunfc^lamm  gibt  biefelben  9fefultate. 

31ße  biefe  Söfungen  geben  bei  gel)örigem  31bbampfen  bag  fc^wefelfaure 
(gifenoE^b  alg  weifeg  friftaßiniftfeg  ©alj,  wobei  juglei(^  ein  Oeil  ober  juleljt 
aße  freie  ©äure  entweicht.  Oag  fo  gewonnene  (Sifenfalj  löft  fic^  leicft  wieber 
in  SBaffer  jn  einer  faft  farblofen  güiffigfeit  auf.  Oiefe  Söfungen  laffen  fi^ 
aber,  felbft  wenn  fie  freie  ©äure  entfalten,  nid)t  über  eine  gewiffe  ©renje  fin* 
aug  berbünnen,  fonbern  bag  aufgelöfte  ©olj  jerfäßt  bei  ftärferer  IBerbünnnng 
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teUtüeife  in  inäfferige  freie  ©c^inefelfäure  unb  in  ^ettgelbeS,  bafifd]eö,  inSBaffer 
untöSlid)e8  ©fenoj^bfatj,  ba8  befonberö  fc^nett  beim  (Srmärmen  entfielt  unb 
fic^  abfe^t.  2Jian  i)at  alfo  bie  33erbünnung  ber  fonjentrierten  Söfungen  nor 
i^rer  ^nmenbung  ju  nermeiben,  weit  man  fonft  33erluft  an  bem  mirffamen 
iöeftanbteile  ber  Söfnng  erleiben  mürbe.  i 

2.  ©äuren  jnr  ^Bereitung  ber  blauen  (5i)aneifenfarben. 

a)  ©c^mefelfäure.  ?[Ran  er^It  fie  tion  c^emifd)en  ^abrifen  in  ber 
^orm  üon  S3itrioIöI  ober  englif^er  ©^mefelfäure.  2)iefelbe  ift  im  mefentl^en 
©c^mefelfäuremono^t)brat,  HgSO*  =  SO3  +  HgO,  enthält  aber  meifteng  no^ 
etmaS  me^r  Saffer,  al§  biefer  S3erbinbung  entffjrii^t,  fo  ba^  man  baö  Squiüalent 
ber  englifdjen  ©djroefelfänre  =  52  fe^en  fann.  3)ie  jDarftedung  berfelben,  in 
baö  ®ebiet  ber  c^emifdjen  ®ro|inbnftrie  gel)örenb,  fei  übergangen. 

©ie  fommt  öon  ben  ^emifdjen  f^abrilen  geraö^ntid)  in  @Ia?bat(on§,  mel^e, 
mit  §alm  umgeben,  in  gef(od)tenen  Körben  fi^en  unb  mit  tönernen  ©töpfetn 
t)erfd)toffen  finb,  bie  mit  einem  @emifc^  non  gefci^moljenem  ©t^mefel  unb  Sion 
ober  (£ngUfd)rot.  eingeft^motjen  mürben.  SDiefer  ^itt  ift  beim  Öffnen  norfit^tig 
abjubrei^en,  meit  er  ff)röbe  ift;  unb  bamit  beim  ^Inggie^en  ber  ©c^mefelfäure 
fein  ©tro^  mit  in  bie  @efä§e  fällt,  moburd)  bie  ©äure  nerunreinigt  mürbe, 
überbinbet  man  ben  ^orb  mit  Seinmanb  unb  lä^t  ben  ^alg  beg  53allong  burtJ^ 
ein  $?oc^  in  berfelben  ^ernorragen. 

®ie  englif^e  ©djmefelfäure  ift  beinahe  bopgelt  fo  ferner  als  SBaffer  unb 
miegt  am  33aumefc^en  '^Iräometer  66».  ©te  ^ie^t  mit  großer  Segierbe  l^eud^* 
tigfeit  auS  ber  ?uft  an,  mivb  alfo  beim  ©te^en  an  berfelben  unter  (Semic^tö* 
junaf}me  fd)mäd)er.  SDa^er  mu^  jeber  angebroi^ene  33atton  ftetö  mieber  forg* 
faltig  nerfd)toffen  merben,  um  bie  ©äure  in  t^rer  urff)rüuglid)en  Konzentration 
ju  erhalten.  33erbünnt  man  bie  ©c^mefelfäure  mit  ÜBaffer,  fo  erfolgt  eine  fef)r 
ftarfe  (ärlji^nng  beS  ©emift^eS.  ©old)e  55erbünnungen  bürfen  alfo  nic^t  in 
(Sefä^en  Oorgenommen  merben,  bie  einen  ftarfen  unb  fd)net(en  Temperatur* 
med)fel  nic^t  Pertragen  fönuen.  ©ollen  bennot^  föld)e  @efä^e  benu^t  merben, 
fo  ift  folgenbeg  33erfaf)ren  beim  53erbünnen  unerläpcJ^.  Slliau  gie^t  ju  bem  in 
bem  ©efä^e  befinblid^en  Söaffer  langfam  junäc^ft  eine  geringe  2)ienge  ©c^mefel* 
fäure  unter  ftetigem  Umrül)ren  unb  lä^t  baS  @emift^  einige  fielen,  bamit 
fi^  baS  @efä^  langfam  ermärme,  teils  aud)  bie  f^lüffigfeit  fic^  mieber  etmaS 
abfü^le,  morauf  man  aufS  neue  einen  geringen  Anteil  ©äure  fiinjugie^t  unb 
mit  berfelben  3Sorfid)t  meiter  fortfä^rt.  9^iemalS  barf  bie  33erbünnung  ber 
©d)mefelfäure  umgefe^rt,  burc^  ^injumifdien  bcS  SBafferS  ju  ber  ©äure, 
gefd)e^en.  Slber  nic^t  nur  mit  SBaffer  erf)i^t  fic^  bie  fonjentrierte  ©^mefel* 
fäure,  fonbern  auc^  mit  allen  organifd^en  ©toffen,  bie  baSfelbe  fc^on  fertig 
gebilbet  ober  auc^  nur  beffen  33eftanbteile  enthalten.  3:^re  ^Ingie^ung  jum 
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SBaffer  unb  bie  (Sr^t^ung  ift  hierbei  fo  gro^  «nb  [ie  tüirft  fo  burrf)greifenb  auf 
biefe  organifc^cn  ©toffe  ein,  ba^  le^terc  babur^  öerfot)tt,  ja  entflammt  werben 
fönnen.  3)ian  barf  ba^er  biefe  glüffigfeit  in  feine  fjöljernen  ©efä^e  bringen, 
in  biefelbe  feine  organifc^en  ©toffe  fallen  faffen;  erftere  unb  festere  werben  jer* 
ftört  unb  färben  bann  ^ugfei^  bie  ©äure  braun.  3lu§  bemf eiben  ®runbe  barf 
man  aud)  feine  ^orfftöfjfef  jnm  SBerfd^Iie^en  uon  ©c^Wefelfäure  entf)altenben 
f^Iafd)en  nfw.  benutzen,  fonbern  man  mu§  @IaÖ*  ober  ©teinjeugftöpfel  an* 
wenben.  Segen  ber  jerftörenben  Sirfung  biefer  ©äure  ^at  man  fi^  and) 
fDerfönlic^  felbft  in  ad^t  ju  nehmen,  inbem  bad  baoon  auf  bie  §aut  gebrad)te 
foglei^  feine  jerftörenbe  Sirfung  beginnt,  bie  nur  bur^  (Sintaud)en  be« 
©lieber  in  oiel  Saffer  unterbro^en  wirb.  Senig  Saffer  öerftärft  bie  Sirfung 
infoweit,  alö  eine  ftarfe  (Sr^iljnng  eintritt  unb  bie  Sirfung  einer  fod^enben 
f^Iüffigfeit  an  ber  ©teile  ^erüorgebra^t  werben  fann;  beö^alb  ift  ftetd  an* 
juraten,  erft  mit  'ißapier  bie  auf  bie  §aut  gef^ri^te  ©äure  fortjuwifdien  unb 
bann  erft  mit  öiel  Saffer  bie  ©teüe  abjuwafd)en.  33etm  5ludgie^en  oon  S3itrioIöI 
^at  man  fid)  namentli^  in  a^t  gu  nef)men,  ba^  nidjtö  in  bie  2fugen  fprigt. 

3Iud)  bie  meiften  SIRetalle,  namentlid)  @ifen,  3inf,  ßinn  unb  anbere,  greift 
bie  ©äure  rafd)  an,  33Iei  bagegen  fd^werer ;  man  ift  ba^er  bet  i'^rer  Hantierung 
entweber  auf  jerbrei^Ii^e  ©laß*  unb  ©teinjeuggefä^e  angewiefen,  ober  auf 
©efä^e,  Äübel  ufw.  oon  S3Iei,  weld)e  am  beften  finb;  in  bleiernen  ©efä^en 
gef^ie^^t  au^  i^re  33erbünnung  mit  Saffer  am  fi^erften.  kupferne  ©efä^e, 
jebod)  oI)ne  Sötftellen,  ba  bie  Rötung  f^nell  aufgelöft  werben  würbe,  bienen 
gleidjfaHS  ju  biefem  ^od^  werben  fie  nad^  unb  nad^  ebenfalls  angegriffen. 

Sft  bie  ©d^wefelfäure  mit  fotiel  Saffer  oerbünnt,  ba§  ein  neuer  3^‘f^I^ 
üon  Saffer  feine  2;empernturerf)ö§ung  me^r  ^eroorbringt,  fo  I)at  fie  jwar  i^re 
jerftörenbe  Sirfung  auf  organifdje  ©toffe  eingebü^t  unb  fann  nun  o^ne  großen 
ifJac^teil  in  ^öljernen  ©efä^en  aufbewa^rt  werben,  aber  if)re  aufibfenbe  Sirfung 
gegen  bie  äJletatle,  namentlidi  bie  oorf)in  als  Ieid)t  angreifbar  be3eid^neten ,  ^at 
fie  nod^  nid)t  oerloren  unb  barf  baljer  nid)t  in  ©efäße  auS  fold^en  ilRetaHett 
gebrad^t  werben,  oijne  ba§  biefe  in  ©efa^r  finb.  S3ei  ber  auflöfenben  Sirfung 
ber  ©äure  gegen  baS  9JietaII  würbe  fie  felbft  ftetS  burd^  baS  0};pb  biefeS 
äfJetalleS  berunreinigt.  3fnbererfeitS  wirb  biefe  (Sigenfd)aft  gerabe  benuljt,  um 
bie  fd^wefelfauren  ©al^e  ber  Djpbe  biefer  3J?etaIIe  ^erjuftetten,  bon  benen  einige 
fd^on  erwät)nt  finb. 

Slu^erbem  ift  bie  ©d^wefelfäure  bie  ftärffte  unter  allen  befannten  ©äuren ; 
fie  fd^eibet  alte  übrigen  auS  ü^ren  S5erbinbungen  mit  S3afen  ober  äüetatloypben 
ab;  eS  entfielt  eine  fd^Wefelfaure  33afe  ober  ein  fd^wefelfoureS  SRetaEojpb, 
wäbrenb  bie  anberen  ©änren  frei  werben,  bie  nun  bur^  f^iltrotion,  ®eftiIIo* 
tion  ufw.  bon  ber  fd^wefelfauren  33erbinbung  ju  trennen  finb.  ®ie  Wofferfreie 
©^wefelfäure  ift  in  100  £In.  auS  40  S;in.  ©^wefel  unb  60  2;in.  ©auerftoff 


©aläjäurc. 


287 


jufanitnengefeljt.  jDqS  S3itrtoIöI  ober  bie  etigUfct)e  0d)tt>efrifäure  enthält  in 
100  2;tn.  etwa  81  Site,  wafferfreie  ©t^wefelfäure  unb  19  3;te.  Sßaffer.  3)uv^ 
33erbünnung  beS  S3itrtoIöIö  fönnen  ©äuven  oon  jebem  beliebigen  (Se'^alt  an 
53itriolöl  ober  wofferfret  berechneter  ©thwefelfäure  hergefteßt  werben. 

b)  ©aljjänre.  S^lorwaf ferftofffäure.  äRon  erhält  fie  oon  thewi* 
frf)en  ^abrüen,  nawentli^  alß  51iebenprobitlt  oon  ©obafabrilen  jn  jehr  bißigen 
‘‘^reifen,  unb  jwor  bie  rohe  ©äure  al§  eine  meift  gelbli^  gefärbte  rau^enbe 
glüjfigleit,  am  33aumefd)en  21räometer  21  biö  22®  jeigenb.  SDaS  9^auchen 
biefer  ^lüffigfeit  rührt  baöon  her,  ba^  fie  beftänbig  baS  in  ihr  Oom  äBaffer  ab' 
forbierte  ®aö  HCl  auShauchlf  welche^  bann  mit  bem  in  ber  Snft  enthaltenen 
SBafferbampfe,  alfo  namentlich  in  feudjter  Suft,  wei^e  9^ebel  bilbet.  ®te  ©alj= 
jäure  wirb  ebenfo  in  iBaßonö  oerfanbt  wie  bie  ©chwefelfäure,  aber  bie  iEon* 
ftöpfel  ber  ©aljfäurebaßonö  ftnb  gewöhnlich  nur  mit  einem  25erfchluffe  oon 
(SipÖaufgu^  gebid)tet.  äliit  biefer  ©äure  ift  leid)ter  umjugehen  als  mit  ber 
©djWefelfäure,  ba  fie  ni^t  fo  ä^enb  wirft,  aber  fie  jerfri^t  bo^  and)  bie 
Kleiber,  wenn  man  fi^  bamit  befprifjt,  unb  oor  bem  (Sinatmen  ihres  '?Raud)eS 
hat  man  fid)  ebenfaßS  ju  hßlen,  ba  er  auf  bie  3ltmungSwerfjeuge  fehr 
reijenb  wirft. 

®ie  ©aljfäure  ift  eine  Sluflöfung  oon  Shlorwofferftoff  in  SBaffer  unb  ent* 
hält  bem  @ewid)te  na^  etwa  30  bis  43  “iproj.  (Shlorwafferftoff.  ®iefer  wirf* 
fame  5Seftanbteil  ber  ©aljfänre,  ber  ©hlorwafferftoff  HCl,  bilbet  an  fich  ein 
farblofeS,  ftechenb  rie^enbeS,  an  ber  Suft  bie  fchon  erwähnten  92ebel  bilbenbeS 
®aS  unb  befteht  in  100  2;ln.  auS  97,25  Sh^or  unb  2,75  Söafferftoff.  2öirb 
bem  (^hlorwafferftoff  in  wäfferigem  ober  gasförmigem  3uflflnbe  ©auerftoff 
bargeboten,  fo  bilbet  fid)  barauS  äBaffer  unb  freies  (Shlor:  2  HCl  -|-  0  =  HgO 
-f-  CI2,  woton  unten  bie  fRebe  fein  wirb,  ©ie  ©aljfäure  löft  einige  3ßfetaße 
unter  (äntwidelung  ton  SßofferftoffgaS  ju  (Shlormetaßen:  HCl-f-M  =  MCI 
+  H,  ferner  bie  Dj^be  unb  fohlenfauren  D)ci)be  biefer  SCßetaße  unter  Silbung 
ton  Soffer  unb  (^h^o^^^^Haß,  bie  fohlenfauren  Sßfetaßof^be  jugleiöh  unter  ßnt* 
widelung  ton  ^ohlenfäure : 

MO  +  2HC1  =  MCI2  +  H2O  unb  MCO3  +  2HCl  =  MCl2  H2O  +  COg. 

ÜDie  gewöhnliche  ©aljfänre  beS  ^anbelS,  bie  rohe  ©oläfäure,  ift 
meiftenS  nitht  rein,  fonbern  enthält  als  55erunreinigungen  hciufitfäd)lich  ©öhwefel* 
fäure  unb  Shtoi-V  fobann  —  als  Urfa^e  ihrer  gelben  garbe  —  (Sifen  unb 
organifche  ©toffe  aufgelöft.  ®ie  ©äure  fann  baher  jwar  jnr  ©arfteßung  ber 
blauen  (Sifenfarben  S3enu(5ung  finben,  ift  jebod)  mit  fHüdfi^t  namentlich  auf 
ihren  foeben  erwähnten  ®ehalt  an  (Sifen  unb  ©(^wefelfäure  für  mand)e  anbere 
ßwecfe  ber  Scirbenfabrifation,  welche  eine  eifen*  unb  fthwefelfäurefreie  ©aljfänre 
unbebiugt  erforbern,  nid)t  anwenbbar.  -3n  biefen  le^teren  fräßen  bebieut  man 
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fid)  ftatt  bei*  ro^en  ber  c^emif^  reinen  ©aljfäure.  ÜDie  le^tere  wirb  in  gleidier 
©törfe  nnb  ©mboHage  rote  bie  ro^e  ©äure,  foroie  ju  roentg  i^ö^eren  “ißreifen 
ebenfattö  non  ^emif^en  gabrifen  in  ben  ^anbet  gebrad^t. 

c)  ©al))eterfcinre,  HNOg.  9)ian  bejiei)t  fie  gteidjfaUg  öon  d^emifdjen 
gabrtfen  nnb  er^U  fie  anf  biefelbe  SÖetfe  in  33oKong  oerpacft,  roie  bie  oorigen 
beiben  ©üuren.  S!Jian  begnügt  |ic^  mit  einer  ©öure  non  36  ober  40®  Be. 
®ie  ro^e  ©otpeterjänre  fann  als  oerunreinigenbe  frembe  Seftonbteiie  nament* 
Ud^  St)tor,  ©d^roefclfänre  nnb  (Sifen  enthalten,  gür  bie  5lnroenbnng  jn  binnen 
Farben  ift  eö  nii^t  nötig,  ba^  fie  obfolut  d)Iorfrei  fei,  auc^  bei  anberen  f^arben 
ift  ein  Heiner  ®^lorgel)aU  nid)t  nod)teitig;  bo^  fud)t  inan  roenigftenS  fd)roefel* 
fäurefreie  ©alpeterfänre  ju  erijotten.  SIJian  roenbet  fie  geroö^ntid)  entroeber  nur 
jur  Ojc^bation  an,  roobei  fie  bann  einen  S^eit  i^reö  ©anerftoffö  abjugeben  ^at 
(ogI.  j.  33.  ®orftettung  beg  fd)roefelfauren  (äifenojQbö),  ober  au^  in  anberen 
f^äüen  jur  3Iuflöfung  non  S^ietaden  nnb  (Srjeugung  falpeterfaurer  ©atje.  Bin 
le^teren  f^ade  roirb  ein  Sleit  ber  ©alpeterfäure  auf  bie  äöeife  jerfeljt,  ba§  bie 
SJietade  i^r  ben  ©auerftoff  teitroeife  entjie^en  nnb  fie  gleid)jeitig  ^u  falfjetriger 
©äure  nnb  ©tidojljb  rebujieren,  roetd^e  fid)  auö  ber  f^Iüffigfeit  al8  gelbrote 
@ofe  entroideln.  Die  unjerfe^t  gebliebene  ©al))eterfäure  aber  oerbinbet  fid) 
mit  ben  entftanbenen  93ietado):^ben  ju  fal))eterfauren  ©aljen,  bie  geroö^nlic^  in 
3Baffer  löSlid^  nnb  friftadifierbar  finb. 

3.  e^lor,  CI. 

Da§  (S^lor  ift  gasförmig,  nnb  obgleich  bo§  ®a8  oom  333affer  etroaS  ab* 
forbiert  roirb,  fo  ift  bod)  biefe  Ööfung,  baS  S^lorroaffer,  ju  roenig  c^lorl)altig, 
alä  ba^  e8  einen  DranSport  oerlol)nte.  SlRan  ift  baljer,  roenn  man  nid)t  »er* 
bi^teteö  gasförmiges  (Sl)lor  in  33omben  bejie^en  roid,  gejroungen,  fic^  baSfelbe 
felbft  ^erjufteden,  roaS  auf  toerfd)iebene  Söeife  gefd)e^en  fann,  foroo^l  mit  9^üd* 
fi^t  auf  bie  SJienge  beS  (S^lorS,  bie  man  anroenben  roid,  als  bejüglid^  ber  baju 
benu^ten  5diaterialien. 

3lrbeitet  man  in  fleinem  ?[da^ftabe,  fo  oerf^afft  man  fic^  einen  glöfernen 
Kolben,  ben  man  in  ein  ^effeld)en  oon  (Sifen,  mit  ©anb  umgeben  (©anbbab), 
fe^en  nnb  burc^  (Sr^iljen  erroärmen  fonn.  DaS  (£nbe  beS  ^alfeS  oom  Kolben 
barf  babei  nid)t  fonifd)  gegen  bie  ©pilje  jnlaufen,  fonbern  mu^  geftatten,  einen 
ftarfen  Äorf  oon  etroa  4  cm  Durd)meffer  nnb  ebenfo  long  ober  nod^  länger 
red^t  bid)t  einjubre^en.  Diefen  ^orf  burd)bol)rt  mon  mit  jroei  ?ö^ern,  burd^ 
roeld)e  ©laSröliren  Oon  etroa  0,6  cm  Durc^meffer  geftedt  roerben  fönnen.  3fn 
baS  eine  f?od)  ftedt  man  einen  ©loStri^ter,  beffen  f)^ö^re  febenfadS  bis  foroeit 
in  ben  Kolben  l)inabge!^t,  ba^  fie  burd)  bie  in  ben  Kolben  ju  bringenbe  ^lüffig* 
feit  unten  todftänbig  abgeffterrt  roirb  nnb  roeld^e  au§erl)alb  fe  nad)  Umftänben 
30  bis  60  cm  §od^  fein  fann.  3n  baS  anbere  ^od^  ftedt  man  ben  einen 
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©^enfel  einer  jinetmal  in  gtei^er  5Hid)tnng  red}tn3infeUg  gebogenen  ©taSrö^re, 
wotjon  ber  Seil  jtoifdjen  beiben  ©d^enfeln  fo  lang  fein  ba§  er  baijin 

reirf)t,  n)o  baS  @a6  getnafd)en  ober  nngemafd)en  benutzt  werben  foü.  ©oH  ba§ 
@a§,  o^ne  juöor  gewafdjen  ju  fein,  bennljt  werben,  fo  lä^t  ntan  bcn  ©djenfet 
nnmittelbar  in  bie  f^Iüffigfeit  tancf)en,  aitf  welche  baö  (S^torgaö  wirfen  fott;  foU 
eg  bogegen  erft  gewaf^en  werben,  fo  gef)t  biefer  ©d)enfel  bur^  einen  Äorf,  ber 
in  einer  jwei^alfigen  ^laf^e  ftecft,  big  anf  ben  33oben  unb  aug  bem  jweiten 
§alfe  bur(d)  ben  ^orf  gef)t  eine  anbere  ebenfoId)e  jweifcf)enfetige  9^öi)re,  weldje 
nun  bag  (Sag  in  bie  ju  feiner  Slufna^me  beftimmte  f^Iüffigfeit  leitet,  ^ig.  36 


fteCft  biefen  5t:pparat  bar.  Ä  ift  ber  Kolben,  a  fein  .^alg,  hh'  jweimat  red)t* 
wintelig  gebogene  ©lagrö^ren,  bnrd)  Äorfe  ge^enb.  ®ie  !?öc^er  in  ben  Torfen 
bürfen  ni^t  gebrannt  fein;  man  ftic^t  fie  am  jwedmä^igften  mit  Ijo^ten  S3Ied)= 
röhren  aug,  bie  oon  etwag  fteinerem  ®nrd)meffer  finb  alg  bie  ®tagröt)ren.  @g 
ift  Oorteil^aft,  bie  ^orfe  bor  ber  ^nwenbung  ju  ölen  nnb  etwag  tiefer  alg  bcn 
9?anb  ber  Öffnung  ^ineinjubrüden,  fo  ba^  man  barauf  nod^  eine  ©c^id^t  bon 
Öltonfitt  feft  aufbrüden  fann,  weil  bie  ^orfe  allein  bem  jDurdjgange  beg  (S^lorg 
ni^t  lange-  wiberfte^en  würben.  C  ift  ein  @lagtrid)ter  ober  Srid^terrol^r ; 
feine  ?änge  mu§  minbefteng  gleich  fein  ber  ©dule  beg  2Bafd)wafferg  unb  ber 
güiffigleit,  bie  über  ber  Öffnung  beg  ©c^enfelg  ftel)t,  aug  weldjem  bag  (Sl^lor» 
gag  ju  treten  l)at.  B  ift  jwei^alfige  Safd^flafc^c ;  fie  braud)t  nid)t  gro^  ju 

©eutele,  gav6cnfabvifcitioii.  II.  3.  3Iufl. 
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fein  iinb  wirb  einige  mit  SBaffer  angefüüt.  D  ift  ein  beliebige^ 

@efä^,  in  melcfjeg  ba§  S^torgaö  in  eine  ^tüffigfeit  geleitet  mirb.  E  ift  Äeffeld)cn 
unb  0anbbab,  in  meinem  bie  (Srmärmung  beö  Äolbeng  erfolgen  fann. 

53or  ber  3wfainmenfe^ung  beg  Slpfjarateg  mu^  ber  Kolben  A  unb  bie 
2Bafd)flafd)e  B  bef(^icft  merben.  3fe  nadf)bem  man  jur  Sfilorentwidelung  aug 
33raunftein  ©aljfäure  ober  Äo(^falj  unb  ©c^mefelfäure  anmenbet,  wirb  ber 
Kolben  im  erften  f^atle  mit  einem  nur  gröblid)en,  uicf)t  feinen  ‘^ßulüer  non 
Sraunftein,  non  bem  fd)on  bei  ben  braunen  (Srbfavben  bie  Stiebe  mar,  etma  jn 
Vs  angefültt,  im  anberen  f^atle  mit  einem  innigen  ©emifi^e  non  fein  fjulneri» 
fiertem  33raunftein  mit  V4  feineg  @emict)teg  on  ^orfifalj.  3!n  feinem  f^alle 
barf  man  juniel  I)ineinbringen,  meil  bie  f^äiiinenbe  9)iaffe  fonft  lei(^t  über' 
fteigt,  unb  ju  fein  gepulnerter,S3raunftein  ift  ebenfallg  ju  nermeiben,  bamit  er 
fiel)  nid^t  an  bag  ©lag  feft  anlegt  unb  na^l)er  beffen  3ei'1pnngen  nerurfa^t. 
SBenn  bann  ber  Apparat  jufammengefe^t  ift,  gie^t  man  im  erften  f^alte  in  ben 
Srid^ter  fonjentrierte  (Saljfäure,  big  ber  Kolben  ^alb  noll  unb  bie  Srid^ter- 
rö^re,  in  bie  f^lnffigfeit  taud)enb,  gefperrt  ift.  öm  anberen  f^aHe  gieft  man 
auf  je  1  Sri.  ^od)falj  2Y2  2:le.  englifc^e  ®d)mefelfäure  l)inju,  meld)e  man  nor= 
^er  in  einem  anberen  ©efä§e  mit  2  Sin.  SBaffer  oerbünnt  unb  abgefü^lt  ^at, 
benn  beim  Reifen  (Singiefen  ber  ^lüffigfeit  fönnte  ber  Kolben  fpvingen.  ^in* 
fi^tli^  beg  ^olbeng  fann  bemerft  merben,  ba§  man  aud)  anberg  geformte  unb 
fogar  ©teinjeugftaf(^en  im  ^'iotfaHe  anmenben  fann,  aber  fie  jerfpringen  meit 
leidster  mä^renb  beg  (Srraärmeng  unb  in  i^nen  läft  fid)  ber  ©ang  nid)t 
beurteilen.  S)er  ©lagtri^ter  fann  mcggelaffen  merben,  menn  man  gemolint 
ift,  bie  ^erbinbunggrö'^re  jmift^en  A  unb  B  mit  bem  ^orfe  fc^nell  einjufeijen; 
im  anberen  ^aHe  mürbe  man  bur^  bag  fid)  foglei^  entmidelnbe  ©§tor  be= 
läftigt  merben. 

äßä^renb  man  in  bem  erften  f^atte  ju  bem  33raunftein  «Saljfäure  in 
flüffiger  f^orm  bringt,  t)at  man  in  bem  anberen  f^aHe  ^ot^falj  unb  ©c^mefel* 
fäure  neben  bem  33raunftein,  aber  bag  ^od)falj  unb  bie  ©d)mefelfäure  jerfe^en 
fid)  in  fdjmefelfaureg  9'iatron  unb  S^lormafferftofffäure,  fo  bag  in  beiben  f^ätlen 
boeJ^  nur  festere  ©äure  eg  ift,  bie  auf  ben  33raunftein  mirft,  obgleid)  ber  “SProje^ 
burd)  einen  Überf^u§  öon  ©c^mefelfciure  etmag  geönbert  mirb. 

SSenn  bie  ©aljfäure  unb  ber  33rannftein  fi^  treffen,  fo  oerbinbet  fi^  ber 
©auerftoff  beg  33raunfteing  mit  bem  iffiafferftoff  ber  ©aljfäure  ju  äßaffer, 
mäfjrenb  bag  Sblor  ber  ©aljfäure  jur  ^älfte  fi(^  mit  bem  SJiangan  beg  33raun* 
fteing  nerbinbet,  jur  anbereu  ^älfte  aber  ©agge^alt  annimmt  unb  entmeid^t. 
S)cr  Srfolg  tritt  augenblidlid)  ein.  ©g  entmidelt  fic^  fogleid)  ©Ijtorgag,  bag 
nun  algbalb  burd^  bie  Öffnung  ber  ©lagrö^re  in  B  in  Slafen  augtritt,  menn 
bie  Suft  erft  auggetrieben  ift  unb  ber  SIpparat  bid)t  ^It.  S)ag  ©^lie^en  beg 
^pporateg  ift  bie  §auptfad)e,  meit  fonft  bag  ©ag  in  bag  f?ofal,  morin  man 
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arbeitet,  tritt  unb  iiid)t  allein  fel)r  beläftigenb  wirft,  fonberu  feict)t  für  bie 
®ejunbf)eit  fe^r  jcl)äblid)  wirb.  S[Ran  prüft  ben  Sfpparat  am  beften  auf  nofl* 
ftänbigen  0ct)lup,  inbem  man  ein  f feinet  f^(äfd)d)en  mit  ©atmiafgeift  an  bie 
©teüen  ^äft,  wo  bie  ^ugen  ber  ^orfe  finb.  ©ntfte^t  ein  weiger  9^cbef,  fo  ift 
bcr  ©c^fu^  nnooüftänbig  unb  man  mu^  burd)  f^^eftbrüden  bet  ^orfe  nnb  burd) 
^itt  ab^effen. 

3)ie  erfte  ©aöentwidefung  gef)t,  wie  gefügt,  of)ne  affe  Erwärmung  fogleid) 
Dor  fid)  unb  bauert,  je  nad)  ber  ©orte  Sörounftein,  bie  man  anwcnbctc,  eine 
öerfdjieben  fange  nad)  unb  nad)  aufju()bren.  ^at  man  feinen 

©faötric^ter  im  ^ofben,  fo  barf  man  baö  oofiftänbige  5fufbörcn  nid)t  abwarten, 
fonft  fönnte  ber  3tpparat  f^füffigfeit  aug  D  auffaugen,  inbem  fid)  erft  bie 
2Öafd)ftafd)e  unb  bann  aud)  ber  l^ofben  füllen  würbe,  in  weld)em  f^affe  bag 
3urüdgeftiegene  meift  oerborben  wäre.  2)ian  erwärmt  begf)alb  burd)  gelinbeg 
freuet  unter  bem  ^effefd)en,  woburd)  bie  ©agentwidefnng  wieber  ftärfer  wirb. 
2Benn  adeg  (5t)for  entwidelt  werben  fofi,  mu§  man  jufe^t  fowcit  erwärmen, 
ba^  ber  §afg  beg  ^ofbeng  ^ei^  wirb,  unb  wenn  bann  fein  @ag  me^r  entwideft 
wirb,  beenbigt  man  bie  Dp)eration;  bei  5lbwefenf)cit  beg  (Sfagtrid)tcrg  nimmt 
man  fogfeid^  bie  S3erbinbnnggröf)re  f)eraug,  bamit  nid)t  ber  befprod)ene  f^alf  beg 
3urüdfteigeng  beim  (Srfaften  eintrete,  wenn  fid)  bag  ®ag  jufammenjiebt. 

9)ian  entfeert  bann  ben  Äofben  unb  befd)idt  i()n  aufg  neue.  3ui'üd= 
gebfiebene  ®raunfteinftüdd)en  fammeft  man  unb  bennijt  fie  wieberf)oft.  SBenn 
bie  ^füffigfeit  beim  Srwärmen  fo  ftarf  fd)änmt,  ba^  fie  nug  bem  ^otben 
überjufteigen  bro^t,  fo  mu§  man  bie  (Srwärmnng  mäßigen.  -Sn  bem  ®efä^e 
D  rietet  man  fid)  nac^  ^ennjeidjen,  woburd)  man  bie  (Srreid)ung  beg  3'^^edeg 
beurteift,  unb  f)at  bie  barin  entf)altene  f^füffigfeit  genug  Sf)(or  anfgenommen, 
fo  fann  man  entweber  neue  f^füffigfeit  f)ineinbringen,  fie  Oertaufdjen  ober  and) 
bie  Sfjtorentwidefung  burd)  ^uf^ören  mit  ber  Erwärmung  unterbred)en. 

jDie  ©igeufd)aft  beg  ®f)fotg,  fowol^f  in  ®aggcftaft  afg  and),  oom  Sßaffcr 
abforbiert,  afg  (5f)torwaffer  bie  meiften  SJietaffe  rafd)  anjugreifen  unb  fid)  mit  if)nen 
gu  S^formetaft  ju  toerbinben,  befd)ränft  bie  5Inwenbung  oon  metaflenen  ®efä^en 
jur  ®t)forentwidefung.  (Sg  fönnen  jwar  Sfeigcfäpe  jowo^f  ftatt  beg  gfäfernen 
.^ofbeng,  afg  aud^  33feirö§ren  ftatt  gfäferner  9?ö^ren  gebraud)t  werben;  aber 
aud^  fie  werben  na^  unb  nod^,  weniger  bei  ^fnwenbung  oon  ^od^fafj  unb 
©d)Wefeffäure,  Oon  ber  flüffigen  SJJaffe  angegriffen,  wä^renb  bie  9?ö^ren  bem 
trodenen  ®afe  gut  wiberfte^en.  ^nbererfeitg  f)at  man  febod^  bei  ?fnwenbung 
bfeierner  ®efä§e  ftatt  ber  ®fagfoIben  bei  ber  jur  ^ugtreibung  adeg  ®^forg 
nötigen  ®r^i^ung  ein  ©d)mefjen  ber  SSfeigefä^e  ju  befnrd)ten,  unb  man  ift 
ba^er  auf  ®tag  ober  ©teinjeug  beinof)e  adein  angewiefen.  2Bäf)renb  man  fid) 
im  ffeiuen  bamit  aud^  be^effen  fann,  ift  eg  um  fo  mi§fid]er  im  grofen,  benn 
eine  gro§e  Ouantität  ®f)for  in  üiefen  fofd^en  ffeiuen  'äfpparaten  f)erjufteden, 
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tDllrbe  faft  unaii^ifü^i-bav  fein.  9Jian  {)at  firf)  febo^  jur  ©arftettung  be8  Si}(org 
im  großen  burd)  netfc^iebene  Slppovate  unb  auf  t)ei-fd]iebene  ?lrt  ju  t)eifen 
gemußt,  je  nadjbem  man  mit  ©aljfäure  nnb  SSraunftein,  ober  mit  ^odjfntj, 
53itrioIöI  unb  S3raunftein  baö  St)torgQS  auf  bie  angeführte  2Beife  ju  er3eugen 
für  öorteiihaft  finbet. 

1.  Shlorentmicfelunggapfjarat  bei  Slnmenbung  tton  ©aljfänre 
nnb  33raunftein.  ©tatt  be§  ®Iaöfotben§  benu(jt  man  gro^e  ©teinjeng* 
gefä^e,  melcf)e  mit  einer  meiten  Öffnung,  jum  (SinfüIIen  non  S3raunftein  unb 
3um  Slu^Ieeren  beftimmt,  unb  mit  engeren  9^ö£)renanfät^en  oerfehen  finb,  in 
melchen  bie  ^bleitunggröhren  angebracht  merben.  S3on  ben  9?öhrenanfä^en  au§ 
mirb  ba§  @aö  burd)  bleierne  9?öhren  entmeber  erft  gemafdjen  ober  nngemafdjen 
an  ben  Drt  beg  33erbrand)eg  abgeleitet.  2Benn  bog  ®ag  gemafd)en  merben  fod, 
fo  leiten  bie  S5erbinbunggröhren  bog  @ag  juerft  in  eine  fieinere  ©teinjeug* 
flafche,  bie  in  glei^er  SBeife  mie  bie  öorhin  befd)riebene  gläferne  mit  jmei 
§äifen  nerfehen  ift.  ®g  ift  gut,  menn  bie  ftatt  beg  ^olbeng  benu|ten  ftein* 
^eugenen  ©efö^e  ein  Ibla^anfa^rohr  befi<?en,  burd)  meld)eg  man  bie  jurücf^ 
bteibenbe  giüffigfeit  ablaffen  fann.  ®ie  ©rhiljung  biefer  ®efä^e  gefd)ieht 
meber  in  freiem  geuer  nod)  im  ©anbbab,  fonbern  man  bemcrffteUigt  fie  burd) 
SiJafferbampf.  3“  biefem  33ehufe  merben  ein  ober  mehrere  foId)er  @efä^e  in 
einen  haften  öon  ipolj  ober  SD^Jauermerf  mit  höljernem  ^edel  fo  eingefe^t,  bo& 
nur  bie  ^älfe  unb  aug  ben  ©eitenmänben  bie  5lbla§röhren  hei’üorragen ,  mobei 
bie  gugen  burd)  f^ilj  ober  Slnch  forgföltig  tierfd)(offen  finb,  um  bag  (Sntmeid)en 
beg  SBofferbamfjfeg  311  öerhinbern,  ber  ang  einem  3)am)3ffeffel  in  bie  Höften 
3ur  nötigen  ©rmärmung  geleitet  mirb,  meld)e,  mie  bei  ber  ©arftedung  beg 
©hio^^  itt  ©iogfolben,  fo  lange  erfoigt,  big  bie  bleiernen  ®ag(eitnnggröhren 
anfangen,  heiB  3«  »werben,  ©onft  ift  bie  Operation  biefetbe,  atg  menn  man  fid) 
gtaferner  ^otben  bebient.  ay?an  befchidt  mit  Sraunftein  in  grobem  ^idoer 
ober  in  ©tüden,  füdt  bonn  ©at3fäure  burd)  bag  güÜod),  mährenb  ber  übrige 
Ipparot  fd)on  in  35erbinbung  ift,  hierauf  öerfd)lie^t  man  and)  biefeg,  morauf 
bie  ®agentmidelung  beginnt.  (Sntmeid)t  fein  ®ag  mehr  ober  merben  bie  Sfei* 
röhren  hei^,  mag  3ufammen  eintrifft,  fo  fä^t  man  bie  f^füffigfeit  aug  bem  ®nt^ 
midelungggefö^e  augfaufen.  dJian  bringt  3U  bem  3nrüdgcbliebencn  nod)  etmag 
frifchen  33raunftein  nnb  befdjidt  anfg  neue  mit  ©af3fänre,  um  bonn  mieber  mie 
oorher  30  üerfahren.  §aben  bie  ©tein3euggefä§e  fein  5fbfa^rohr,  fo  mn^, 
man  fie  aug  bem  haften  hewaugheben  unb  ouggie§en,  mobitrd)  bie  Sfrbeit  nm=^ 
ftfinbficher  mirb. 

3fuöh  hiew  hf»t  53erbi^tung  ber  f^ugen  an  ben  Öffnungen  beg  ©efö^eg 
ihre  febod)  Ieid)ter  überminbbarcn  ©d)mierigfeiten,  meit  fich  ben  Öffnungen  eine 
3medmä|igere  g^orm  geben  fä^t.  gig.  37  3eigt  einen  folgen  Apparat  im 
Onrchfchnitt.  Ä  bag  (5hforentmidefungggefä§,  a  Öffnung  311111  (äinfüden,  b  3ur 
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Ableitung  beS  @afeS,  c  Slbla^ro^r,  B  haften,  tüorin  baS  (Sntiütcfelungggefä^ 
[i^t  unb  in  tnelc^en  2Ba[ferbampf  getextet  xnerben  fann.  ®te  §ätfe  a  unb  1) 
ragen  auö  bein  SDedel  tjeroor;  [ic  finb  mit  einem  ^^anbe  r  runb^erum  um* 
geben,  in  melden  Stonfitt  eingebrücft  merben  fann,  ber  bann,  mit  melc^em  Seber 
nod)  überbnnben,  eine  bi^te  S3erfc^tie^ung  tjerüorbringt.  3)er  SConfitt  mirb 
babnrd)  ^ergeftettt,  ba^  man  gemö^ntid)en  fetten  Son  fet)r  fein  pntüerifiert,  i^n 
mit  Seinöt  gu  einer  fteifen  SJiaffe  anmad]t,  bie  um  fo  beffer  ift,  je  tanger  mau 
fie  iu  einem  eifevnen  StRörfer  ober  nnter  t)ötjernen  0tempetn  einer  ^oc^mil^te 
^u  einer  jät)en  bilbfamen  ?[Raffe  bearbeitet  §at. 

3fn  atten  f^ätlen,  foxoofit  bei  bem  fteineren  ©tagapt^arat  atö  beni  oorfier* 
ge^enbcn  unb  bem  nad)fotgenben,  xr)ad)fen  bie  0d)Xoierigfeiten  beö  ißerbidjten^ 
mit  bem  ©rüde,  unter  bem  ba^  ®a8 
entiueidjt.  Stritt  baö  ®ag  ni(^t  tief,  fo 
t)at  e§  loenig  0d)mierigfeit,  bie  S)id)tnng 
genau  fd)tie^eub  p  crtjatteu;  man  tut 
ba^er  gut,  bie  ^nmcnbung  beS  ®afeS  fo 
ju  bemerfftetligeu ,  ba^  ein  ^ot)er  ®rud 
oermieben  xuirb.  Stritt  ba§  ®a§  nnter 
feine  f^füffigfeit ,  ober  t)öd)fteng  einige 
3ott  unter  ba8  2Bafd)Uiaffer,  fo  ift  ein 
gute8  5Serfd)mieven  unb  ^nbrUd'en  beö 
Öftonfitteg  immer  angreidjenb. 

2.  ®t}torentXüid'etunggappa* 
rot  bei  ^tnmenbnng  oon  Äod)fafj, 

33itriotöt  unb  33raunftcin.  ®iefer 
^^tpparat  mu^  eine  größere  @rf)i(jung 
geftatten.  3)er  nac^fte^enb  befc^riebene 
t)ätt  bag  gan^e  3Jat)r  bei  ununterbrodjencm  betriebe  aug  nnb  ift  jiemtid) 
bcfriebigcnb,  f^ig.  38  jcigt  benfetben  im  ®urd)fdinitt.  @r  befte^t  teitg  oug 
®ifen,  teitg  ang  33tei.  5)er  eiferne  tjeit  bitbet  eine  ftad)e  feffetfbrmige  @d)ate 
mit  Oorftetjenbem  ffianbe,  aa,  ber  mit  Sötern  in  fnrjen  SDiftanjen  buv^bo^rt 
ift,  um  ciferne  0d}ranben  burc^fteden  ju  fbnnen.  ®ie  @^ate  fjat  unten  ein 
?tngftu^ro^r  b,  i§re  (äifenftörfe  fonn  2,6  big  3,9  cm  betragen,  xoogegen  ber 
t)eroorftet)enbe  9ianb  bei  1,9  cm  SDide  t)inreid)enb  ftarf  ift.  ÜDiefer  eiferne 
tieit  ift  eg,  burd)  xoetc^en  bie  ©rmörmung  ber  d)torentxuidefnben  ätlifdiung  d^ne 
®efa^r  gefc^efien  fann;  berfefbe  ift  mit  gemö^nfic^er  ^effeteinmanerung  oer* 
fcfjen.  ©er  barauf  gefegte  bleierne  ©eif  oergrö^ert  bog  ®efä^  unb  entt)ätt  bie 
glitte  unb  Sfbteitunggoorric^tungen.  @g  ift  ein  ßptinber  dd,  aug  0,6  ober 
0,9  cm  biden  33teiptotten  gefertigt,  ofjne  Sötung,  unb  nur  burd)  (Sinfe^metjung 
oon  S3tei  jufammeugefügt.  ©er  untere  ©eil  ift  offen  nnb  ^at  eine  ber  f51onfd)e 
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ber  etferncn  ©djole  genau  entfpvedjenbe  glonfdje,  in  Ujeld^e  entfpvei^enbe  ?öd]cr 
gebohrt  \uerben.  ®tn  eiferner  9^ing,  juv  33erftävfung  ouf  bie  ^tanfdje  gelegt, 
ertaubt  eö,  inittelS  t)inburc^geftecfter  ©^rauben  ben  ißtei*  unb  ^effetvanb  ober 
eben  bie  gtanfdjen  fo  feft  jufaminenjufd)rauben,  ba^  baß  ®efä^  an  ber  guge 
für  ^tüffigfeiten  bid)t  ift.  S3or  bem  ßufaminenfc^rauben  fann  man  in  bie 
guge  einen  Äatfehuei^fitt  bringen  unb  baS  33tei  burd)  2lnlto))fen  ringg^ernm 
gut  anpaffen, 

®er  obere  ^Ceit  beö  ein  ©emötbe.  3;n  beinfelben  befinbct 

fid)  ein  33teitrid)ter  mit  einer  innen  unb  aupen  nat^  9J?a§gabe  ber  f^igur 

gebogenen  9Jöt}re  oon  33tei, 
bereu  ®urd)meffer  meniger 
als  2,6cm  betragen  fann; 
bann  eine  9fiöt)re,  metd)e 
feft  mit  bem  3lbteitung§» 
rotjre  für  ba8  S^tor 
jufammengefd)motjen  fein 
fann;  ferner  eine  15,6  cm 
tauge,  7,8  cm  breite  (Sin* 
fütt Öffnung  mit  §atS  oon 
ftarfem  33tei  unb  gebogen, 
mie  bie  %i^nx  bei  e  angibt. 
Gn  biefetbe  gehört  ein  mit 
33tei  überzogener  ^ötzerner  ! 
^eit.  S3ei  bem  oortiegen*  | 
ben  2tpparat  ift  nur  biefe  I 
Öffnung  zu  Oerbidjten,  meit 
bie  Slridjterrötjre  ftetS  ooii  . 
fetbft  gefperrt  ift.  ®iefe 
(Did)tung  gefd)iet)t  burd) 
fefteö  (Sinfc^togen  be§  ^eit§ 
unb  Umgeben  beöfetbcn  mit  Sonfitt.  ©ie  Öffnung  ef  bient  zum  (äinfütten 
beö  (Semengeö  aug  ^od}fatz  unb  iörannftein.  9fad)  bem  (Sintragen  begfetbcn 
n3irb  bie  ©djmefetfanre  burd)  ben  33teitrid)ter  zugegoffen,  entmeber  auf  einmal 
ober  beffer,  be8  ^uffd)äumeng  megen,  nad)  unb  nad);  am  @nbe  er^i^t  man 
fo  meit,  ba^  bie  (5}agabteitunggrbt)re  !^ei^  mirb,  morauf  man  mit  ber  f^^euerung 
auft)ört.  ®ie  ftüffigc  rüdftcinbige  9)taffe  tä^t  man  nod)  ^ei|  burc^  bag 
^bzuggro^r  abtaufen  unb  befc^idt  bann  ben  Apparat  aufg  9^eue.  ®ag  ^ei§* 
merben  ber  ^itbteitunggrö^ren  ift  barum  ein  ^ennzeidjen  ^inreid)enber  @rt)i|jung, 
meit  tion  nun  an  ftatt  mä^ig  mannen  (S^torgafeg,  bag  fic^  nid^t  fonbenfiert, 
Sßafferbömpfe  fommen,  bie  fi^  üerbid^ten  unb  er^i^enb  mirfen. 
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4.  e^lorfalf. 

5)er  ober  Stetdjfdf  ift  ein  ®emijd)  üon  unterditorigfauvem 

Ädf  mit  (^^lorcalcium  unb  ^alf^Qbrat: 

Ca  (Gl  0)2  "f"  xCaCl2  -|-  yCa(OH)2- 

SDiefe  55erbinbung  iann  man  an  @teüe  beö  (5i)lor8  in  mand)en  fällen 
gebrauchen;  fie  fommt  nur  bann  in  §rage,  wenn  man  baö  anjumenbenbe  S^Ior 
nitht  befonberS  bereiten  miß. 

ÜDer  Shtorfalf  mirb  auf  bie  SBeife  bargeftetlt,  ba^  ba§  burch  SBaffer  ge= 
maf^ene  Sh^ot^go^r  um  trocfcnen  (Shtorfatf  ju  erhalten,  in  bicf)te  S'iäume  geleitet 
mirb,  morin  man  trocfeneS,  aber  ooüftänbig  ht)bratifierte8  ^atfh^brat  anögebreitet 
hat,  metcf)e8  ba«  @a§  begierig  einfaugt,  maS  bur^  Umrühren  beförbert  mirb. 
£)ber  man  leitet  baö  Sh^orgag  in  eine  mehr  ober  meniger  oerbünnte  Äalfmitd), 
unb  erhält  fo  ben  flüffigen  Shiorfotf,  mie  er  outh  entfteht,  menn  man  ben 
trodenen  in  SBaffer  aufrührt.  9?ur  ber  trocfene  (^htorfalf  mirb  in  chemif^en 
f^abrifen  jum  33ehnfe  beö  §anbelS  bargefteüt  unb  ift  ein  mei^eö,  brödeügeS, 
feud)t  anjufühienbeS  ^uloer  oon  eigenem,  d)Iorähnüd)em  ®erud),  ba§,  in  gute 
gäffer  terfjadt,  tierfthidt  mirb.  3n  f^Iec^ten,  unbi^ten  f^äffern  Oerliert  ber* 
felbe  an  (Shtorgehalt  unb  jerflie^t.  ($r  löft  fid)  in  SBaffer  uid)t  ganj  auf, 
inbem  nid]t  aller  Äatf  mit  (Shtor  oerbunben  unb  nur  ber  an  Shiot  gebunbene 
^Inteit  beS  Äalfe«  lögUd)  ift;  er  jerteitt  fid)  aber  barin.  Bugefeljte  ©äuren 
jerfe^en  ihn  fo,  ba^  fie  fich  mit  bem  Äalf  tierbinben  unb  einen  ^teit  beö  ShiorS 
ober  aüeg  auStreiben.  ^Darauf  beruht  nun  feine  Stnmenbung  jum  58ehufe  ber 
f^arbenfabrifation.  ©tatt  in  eine  ^tüffigfeit  S^h^or  ju  leiten,  fann  man  fie, 
fofern  fonft  fein  9^a(^teil  barauS  entfteht,  mit  Shtorfalf  mif^en  unb  eine  ©äure 
jufetgen,  mobiir^  bann  baö  ber  f^lüffigfeit  entfteht  nnb  jur 

innigen  53erül)rung  bamit  unb  SBirffamfeit  gelangt.  SBählt  man  baju  eine 
©äure,  metd]e  mit  bem  ^atf  eine  IbSüthe  33erbinbung  bitbet,  fo  bleibt  beim 
na^h^t’igen  '3fu8mafd)en  oom  (Shtorfalf  nidjtö  gurüd;  be^hatb  benutzt  man 
hierju  am  jmedmä^igften  immer  ©aljfäure.  33ei  5fnmenbung  oon  ©d)mefel* 
fäiire  mürbe  au8  bem  oorhanbenen  Äatf  ®ipß  gebitbet  merben;  bie  ©äure 
ift  alfo  nur  anmenbbar,  mo  ber  letztere  nichts  fdjabet,  menn  er  ber  ?!}taffe  bei* 
gemengt  bteibt. 

®er  ©ehatt  beS  fäuflichen  ©htot:fatfS  an  anmenbbarem,  mirffamem  ©htor 
ift  fehr  öerfd)ieben  unb  beträgt  fetbft  bei  fehr  guter,  chtorreicher  §anbetSmare 
burchfdjuitttid)  nic^t  über  25  'i]3roj.,  meiftenS  aber  meit  meniger.  ©omoht  um 
bie  äRenge  beS  jur  ©rjeugung  einer  beftimmten  Ouantität  ©h^o^'  erforbertidjen 
(ShtorfatfS  genau  ju  erfahren,  atS  and)  jur  ©eminnung  eines  fidjeren  Urteils 
über  ben  §anbetSmert  eines  ShtorfalfS  ift  eS  burchauS  unertä^ti^,  ben  festeren 
oor  ber  SBermenbung  ober  beim  5lnfaufe  auf  feinen  ©ehatt  an  mirffamem 
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(S^Ior  möglirf)ft  genau  ju  prüfen.  üDag  SBerfa^ren,  baö  bte  (5f)lortatf* 
fabrifonten  unb  ^onfunienten  jnm  23et)ufe  biefer  ''f3rüfung  aninenben,  ift  ein 
fe^r  tierf^tebeneö;  e§  ^at  ben  iRainen  (5t)ioronietrie  erhalten,  gür  unö 
genügt  e8,  nur  eine  3)?et^obe  ton  ben  tielen,  bie  ju  g^e^em  3iele  führen,  ju 
fennen. 

®iefe  einfad]e  unb  fiebere  ‘^ßrüfungöiuettjobe  befteljt  barin,  ba^  man  bie= 
jenige  ©emidjtSmenge  beö  Stjiorfalfg  ermittelt,  iteld)e  erforberlid)  ift,  um  ter» 
möge  beö  burd^  ©atjföure  barauö  entbuubenen  StilorS  eiue  beftimmte  ®ett)i^t8' 
menge  (Sifentitriol  ju  oj;l)bieren,  b.  t).  in  ßifenoppbfatj  ju  terroanbeln.  3^1' 
2iuSfüt)rung  Ibft  man  39,1  !IIe.  reinen  (oj-pbfreien)  (äifentitrioIS  in  einem 
SSec^ergtafe  in  ber  15*  big  20fad)en  Slienge  Safferg  ouf  unb  fe^t  ber  ^öfung 
einen  Überfc^u§  ton  ©aljfdure  ju.  2)onu  mögt  man  100  2:ie.  einer  gleid)* 
artigen  ©urc^fc^nittgprobe  beg  S^torfatfg  ab,  jerrlU^rt  itjn  fet)r  forgfältig  in 
SBaffer  ju  einem  feinen  33rei  unb  füQt  i()n  in  eine  in  100  @rabe  geteilte 

iöürette,  in  itelc^e  man  nod)  fc^liepd^  fo  tiet  SBaffer  unter  fortmät)renbem 

Umrü^ren  gie^t,  ba§  fie  big  jum  oberften  ©eitftric^e  0  tod  mirb.  9Jian  gie^t 
nun  ton  biefer  SSIei^flüffigfeit  in  bie  (Sifentitriodöfung,  rü()rt  mit  einem  ®Iag= 
ftabe  um  unb  prüft,  ob  eine  t)erauggenommene  fleine  ^robe  beg  ®emifd)eg  mit 
einem  S:ropfen  einer  Söfung  ton  rotem  SStuttaugenfatj  nod)  einen  blauen 
D^ieberfc^Iag  gibt.  3ft  teljtereg  ber  gaü,  fo  feljt  man  torfid)tig  nod)  S3teid)= 
flüffigteit  ju,  inbem  man  nad)  bent  'Prüfung  n3ieberl)oIt,  unb  fä§rt 

in  biefer  äßeife  mit  Bufften  unb  Prüfen  fo  lange  fort,  big  bag  ®emifd)  burd) 
roteg  SSIutlaugenfatj  nic^t  me^r  blau  gefärbt  mirb,  aifo  ber  (Sifcntitriol  tott* 
ftänbig  in  (gifenofpbfalj  teritanbelt  ift.  !Diefe  Unntanbtung  ttirb  beinirft 

burc^  bag  (If)Ior,  iteld^eg  bie  ber  (äifentitrioüöfung  beigemifdjte  ©at^fäure  aug 
bem  S^Iorfalt  frei  unb  ba§er  itirffam  gemad]t  I)at.  9)ian  lieft  nun  bie  ter* 
brauchten  ©eitftric^e  ober  ®rabe  ber  S^torfolfflüffigfeit  ab  unb  berechnet  baraug 
ben  Projentgepatt  beg  Stjlorfatfg  an  ®£)tor  in  fotgenber  einfad)er  Sßeife. 

®a  bie  angeitenbeten  39,1  Stic.  (Sifentitriol  ju  ber  obigen  Ummanblung 
5  SEIe.  freien  Sl)lorg  erforbern,  fo  finb  in  ben  t)icrjn  terbraudjten  Seilftridien 
ober  ©raben  ®l)torfalfflüffig!eit  (b.  1).  in  ebenfo  tiel  ®ettid)tgteilen  ©tjlorlalt) 
in  jebem  galle  5  ZU.  (S^Ior  entljalten  geitefen.  ^at  man  baljer  j.  33.  30  S;eil* 
ftrid)e  ©plorfatfflüffigfeit  terbraud)t,  fo  entljalten  fe  30  Stie.  beg  geprüften 

©filorfalfg  5  ZU.  ®f)tor,  100  ZU.  ©fitorfalf  ba^er  ==  i6,66  ZU., 

ö\) 

b.  ber  ©Ijlorfalf  entt)ält  IG^/gProj.  mirffomen  ®t)Iorg.  3)ie  Probe  lann 
bei  fet)r  ^lorarmem  ©Ijlorfolf  nod^  empfinblidf)er  baburd^  gemalt  tterben,  bafe 
mon  ftatt  100  S^le.  ®t)lor{‘atf  nur  50  IXIe.  ju  100  ®raben  ©^lorfalfftüffigfeit 
gerreibt,  aIfo  jur  Umttaublung  beg  ©ifentitriolg  bie  hoppelte  3apt  STeilftrid^e 
©^lorfatfflüffigteit  ju  terttenbeu  tjot.  3)ie  33ered^nung  ift  in  biefem  f^ade  bie 
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nümli^e  tüte  öor^tn,  nur  ba^  man  felbftrebenb  bte  gefunbcnen  S^Iorprojente 
fd^üe^Iid)  ju  toerbo^petn  ^at. 

33ei  ber  ^Inmenbung  be8  ^^lorfatfg  rid)tet  man  (id)  bann  natürli^  gletd§* 
fallö  nad)  bem  fo  ermittelten  projentifc^en  S^Iorge^atte,  inbem  man  j.  S.  nur 
bte  ^dtfte  ron  einem  St)Iorfatf  nötig  §at,  ber  bo^pelt  fo  üiel  (5f)tor  enttjölt, 
al8  üon  bem  anberen,  um  ben  gteid)en  bamit  ju  erreid^en. 

5.  ®arfteltung  ber  blauen  (S^aneifenfarben. 
a)  ^arijerblau. 

©egenradrtig  ftedt  man  ein  S3(au  I)er,  ba8  im  ^anbel '’fJarif erbtan 
genannt  roirb,  obglei^  man  eS  in  ^ariö  lange  noc^  nit^t  bereitete,  al§  eö  int 
beutfd^en  Raubet  fd)on  in  SD^enge  üorfant  nnb  in  üielen  f^abrifen  im  @ro|en 
t)ergefteEt  mürbe.  (S§  ift  biefeö  bie  ©runbtage  für  eine  äJienge  anberer 
blauer  färben. 

@8  jeigt  in  feinem  ^u^eren  fomo'^t  al8  nad§  ber  9?ein^eit  ber  ^arbe  nid)t 
geringe  Unterf^iebe.  9}lan  benu^t  jit  feiner  S)arfteUung  ben  2ßeg,  erft  ben 
281  bereits  ermähnten  meinen  9^ieberfd)tag  öon  gelbem  231utlaugenfalj  mit 
I  (Sifenojtjbulfats  (SifenüitrioO  t)erjufte’[len  nnb  benfetben  nadj^er  burd) 

1  bationSmittel  ju  bläuen. 

j  3)ie  ^erftedung  biefeS  meinen  dJieberfc^IageS  ift  inbeffen  an  ganj  be= 

i  ftimmte  Spiegeln  getnüftft  nnb  jmar  nic^t  nur  beS^alb,  bamit  ber  dJieberfd^Iag 
burd)  baS  Stäuen  eine  fd)öne  garbe  annimmt,  fonbern  bamit  and)  bei  feiner 
1  3)arftetlnng  fein  SSerfuft  an  Stuttaugenfafj  eintritt,  ber  leicht  mögfid^  ift.  gäüt 
man  nämlid^  eine  Stuflöfung  üon  gelbem  iölutlaugenfatj  mit  einer  Sluftöfung 
üon  ©ifenüitriot,  bis  bie  erftere  f^Iüffigfeit  mit  festerer  feinen  diieberfdflag 
ntef)r  gibt,  fo  finbet  fid)  jraar  fein  S31utlaugenfalj  mef)r  in  ber  Söfung,  aber 
ber  dJieberfc^Iag  fann  baSfefbe  in  bebeutenber  SJienge  entölten  nnb  entf)ält  eS 
auc^  immer.  3Jian  arbeitet  ba^er  lieber  mit  erfal)rungSntä|ig  ermittelten 
(S5eraid)tSquantitäten  nnb  einem  Überfd)uffe  üon  (Sifenüitriol ,  bie  man  als 
Söfungen  üerntifd)t.  S)antit  man  aber  bei  ben  ^erf)öttniffen  fid}er  ift,  ba^ 
man  in  ber  üor^er  ermittelten  dfienge  nid)t  bemnai^  ju  menig  (Sifenüitriof  an* 
roenbet,  fo  mu^  man  baüon  ftets  eine  gleiche,  reine  nnb  trod'ene  Sßare  benuljen. 
®S  gibt  (Sifenüitriol ,  namentUc^  auS  S5itriof*  nnb  Sllaunmerfen,  ber  beträd)t* 
üd)e  Duantitäten  ^öitterfalj  enthält;  fold^en  ntu§  man  bei  biefer  f^abrifation 
ganj  auSfd)Ue^en  nnb  ben  53itrioI  anmenben,  ben  man  auS  ©c^mefeffäure* 
fabrifen  er^ft  nnb  ber  bireft  burd)  Sfufföfung  üon  (Sifen  in  0^mefeffättre 
l^ergeftedt  ift.  3}tan  fann  bann  fit^er  fein,  ba§  42,5  kg,  beffer  45  kg  biefeS 
(Sifenüitriols  auf  50  kg  SSIutlaugenfalj  üoKfomnten  jur  gddung  anSr eichen 
merben. 
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@8  ift  Qud)  nid)t  9leid}güüig,  tt)ie  bte  gäüuitg  öorgcnomtnen  tnirb.  9^ad) 
ber  ©rfa^vung  er()ält  man  feine  fc^öne  blaue  ^arbe,  menn  ber  S'Jieberf^tag 
nid^t  rein  inetB  auöfädt  ober  menn  er  ©efegen^eit  ^atte,  fid^  an  ber  Suft  ju 
ojQbieren,  ober  menn  er  förnig  unb  grob  auSfädt.  SKan  bereitet  i^n  ba^er  am 
beften  nad)  fotgenber  S5orjd)rift:  50  kg  gelbeö  SStutlaugenfatj  töft  man  in  eüoa 
250  kg  fodjenben  Söafferg  unb  bringt  bie  Ööfung  in  ein  ©tänbdjen  Ä;  45  bi§ 
42,5  kg  (Sifenoitriol  töft  man  in  ebenfo  oiel  Sßaffer  unb  bringt  bie  Söfung  in 
baS  ©tänbdjen  B;  man  fann  bei  ber  '^fuflöfung  beö  (Sifenoitriolö  alte  (äifen- 
ftüde  mit  in  ben  Äeflel  merfen,  moburd^  etwa  in  bem  S3itrioI  oor^anbeneS 
Dj^bfalj  in  Dj^bulfaij  oermanbelt  mirb.  33eibe  ©tänbd)en  ftef)en  über  bem 
‘•;prä3ipitierftanbe ,  ber  breimat  fo  gro^  an  3:nt)att  ift  alö  }ebe8  ber  ©tänbdjen, 
bereu  3n^alt  burd^  einen  |)ot3fran  in  ben  ‘ißräjipitierftanb  gelaffen  merben 
fann.  SJtan  füllt  in  ben  ’ißräjipitierftanb  etma  250  kg  SBaffer  nnb  lä^t  unter 
beftänbigem  Umrü^ren  ben  ^>nf)alt  beiber  ©tänbdjen  gtei^jeilig  ^ineinlaufen, 
nadjbem  bie  Söfungen  einige  ©tunben  geftanben  unb  fid]  flar  abgefeimt  l)aben. 
(S8  entfielt  ein  feiner  meiner  9^ieberfd)lag,  ben  man  über  9?ad)t  fi(^  abfeijen 
lä^t,  ben  anberen  S^ag  bringt  man  i()n  auf  ^einenfilter  unb  läBt  if)n  abtropfen, 
raobei  man  allerbingg  nid^t  oermeiben  fann,  ba§  er  fid)  an  ber  Dberflädje  etmag 
bläut,  ©g  entfteljt  ein  fpediger,  nidjt  förniger  SCeig,  ber,  fobalb  er  fo  bid 
geworben  ift,  ba^  er  auf  ©paten  fid)  abnepmen  lä^t,  ber  33läuung  oljne  53er3ug 
unterworfen  wirb. 

SSeoor  biefe  33läuung  befdjrieben  fei,  möge  angeführt  werben,  ba^  ber 
erhaltene  9iieberfd)lag  aud^  in  bem  f^aüe,  wo  l)inreid)enb  (gifenoitriol  Oor^anben 
ift,  in  feiner  3ufammenfeljung  bo^  unjerfeijteö  ^lutlaugenfal^  ober  (gpanfatium 
mit  (gpaneifen  entpält.  ^ann  fid)  berfelbe  an  ber  Suft  bläuen,  fo  ift  man  im= 
ftanbe,  auö  ber  blau  geworbenen  ?[Raffe  burd)  SBaffcr  iölutlaugenfalj  ouS^m 
jie^en.  2)a8  festere  würbe  bei  ber  Släuung  be8  9?ieberfd^loge8  on  ber  Suft 
offenbar  üerloren  gel)en,  wenn  mau  biefeu  Umftanb  nid)t  fennen  unb  bie  2Bafd)* 
wäffer  nid)t  benu^en  würbe ;  allein .  peutjutage  wirb  niemanb  bie  33läuung  auf 
biefe  Seife  oornepmen,  weil  baburd)  Weber  eine  f^arbe  Oon  fdjönem  ^u^eren 
nod^  öon  innerer  ©üte  gewonnen  werben  fann. 

®a8  ältefte  35erfa^ren,  ben  weiten  DZieberfd^lag  ju  bläuen,  beftept 
barin,  ben  STeig  in  einem  Äeffel  biö  jum  Äod)en  ober  beinahe  bi§  jum 
^od)en  3u  er^iljen,  il)n  ^ei^  in  einen  pöljernen  ©tanb  ju  bringen,  ju  bem» 
felben  unter  Umrüliren  ©olpeterfäure  unb  bonn  englifdje  ©djWefelfäure  juju» 
fügen  ober  umgefe^rt  in  ber  9ieif)enfolge  jn  terfoliren.  iDabei  entfielt  ein 
mäd^tigeS  Stuff^äumen  unb  Sntwidelung  folpetrigfourer  ®ämpfe  entweber 
fogleid)  ober  erft  nad^  einiger  ßeit,  wa§  teilweife,  wie  nuten  nod)  nä^er  erörtert 
ift,  oon  ber  Temperatur  ab^ängt,  bie  bag  ©emenge  patte  ober  beim 
ber  ©äuren  erpielt.  ?[Ran  oerwenbet  auf  ben  9Jieberfdplag  oon  50  kg  ißlut» 
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laugenjatj  geiDö^nU^  25,5  kg  ©atpeterjäure  Don  27® Be  unb  18kg  ©(^tnefel» 
fäure  üon  66®  Be. 

33et  btefer  Operation  treten  oft  eigene  ©rfdjeinungen  ein-,  e8  fommt  tior, 
ba§  gletd)  anfangs  f^on  beim  ßufa^e  ber  Salpeterfäure  fid)  biel  fatpetrigfaureS 
@oS  in  Oänipfen  entmidelt,  ober  bod)  bei  3wfo^  ber  ®d]tt)efelfäure.  9)iand)* 
mal  unterbleibt  bieS  aber  unb  bie  ©aSentmid’elung  tritt  evft  ftunbenlang  nac^f)er 
unter  heftigem  ^nffc^äuinen  ein,  maS  3?orfi^t  erfovbert,  bamit  bie  ®efä|e 
bann  nid]t  überlaufen.  Oie  gebadjte  9tea!tion  ift  abhängig  teils  oon  ber  Oeni* 
peratur  beS  @emifd)eS,  teils  nod^  mel)r  oon  einem  (Sifenüberfd)u§,  ber  ftetS  ein 
fd)net(eS  ^ufbraufen  beranla^t  unb  baS  fieser  gleid)  eintritt,  menn  man  ju  bem 
foc^enben  33rei  einige  ^fßfunb  (Sifenoitriol  gefegt  ^at.  (SS  f^eint  bal)er  bie 
(Sinmirfung  ber  ©äuren  burc^  bie  Ummanblung  beS  (SifenoitriolS  in  fd^mefel- 
faureS  (äifenoppb  oermittelt  jn  merben.  Oiefe  Sinmirfung  befte^t  barin,  ba^ 
einesteils  bem  meinen  9^iebetfd)lage  (äifen,  anbererfeitS  Kalium  entjogen  mirb. 
SSeibe  müffen  ba^cr  erft  ojpbiert  merben,  maS  burd)  bie  angemenbete  ©alpeter* 
fänre  gefd^e^t,  bie  fid)  babei  jerfe^t.  @d]h3er  erllärlid)  ift,  marum  bie  @in= 
mirfnng  burd)  bie  ©egenmart  oon  überfc^üffigem  ©ifenoitriol  befdjleunigt  mirb, 
menn  man  nid)t  annel)men  miH,  ba§  fdjmefelfauteS  (Sifenoppbul  bie  (Salpeter' 
fdiire  leid]ter  jerfe^t  als  ber  mei^e  9?ieberfd)lag ,  unb  le^terer  fein  Kalium 
leister  an  fd]mefelfanreS  Sifenojpb  abgibt  als  an  Sc^mefelfäure  unb  ben  Sauer* 
ftoff  ber  Salpeterfäure.  Sin  9?ieberfd]lag,  ber  ni^t  mit  Sifenoitriolüberfdju^ 
pergefteClt  ift,  jeigt  niemals  ein  l)eftigeS  31ufbraufen  unb  gibt  aud)  fein  fdjöneS 
331au,  felbft  luenn  man  mel)r  Säure  angemenbet  l)at  als  gemöl)nlid). 

Segen  ber  falpetrigen  Säure,  bie  fid)  bei  biefer  Operation  in  roten 
Oämpfen  in  fel)r  großen  Klengen  enttoidelt,  ift  eS  nid)t  gleid),  mo  man  fie 
Dornimmt.  3Jn  Sofalen,  mel^e  nid)t  ganj  luftig  finb,  l)at  man  faum 
Säuren  jujufügen,  e^e  fc^on  baS  ganje  ?ofal  mit  biefem  @afe  erfüllt  ift;  man 
fann  bann  nic^t  oermeiben,  einige  ^temjüge  beS  ©afeS  einjuatmen,  meld)e  für 
bie  Sungen  fe^r  gefä^rlid)  finb.  ©entele  felbft  l)atte  einmal  infolge  einer 
berartigen  Simuirfiing  brei  Oage  lang  bie  l)eftigften  33ruftfd)merjen  unb  lag 
eine  9^ac^t  bemn^tloS  frant.  2Jian  tut  bal)er  am  beften,  bie  Stäube  ganj  inS 
^reie  jn  ftellen  unb  fie  mit  einem  jmeiteiligen  Oedel  ju  oerfepen;  jmifd^en 
beibe  Oedelteile  fü^vt  man  baS  9?ül)rfd)eit  ein,  in  bie  eine  ^älfte  bo^rt  man 
ein  ?oc^  jum  Sinfeljen  eines  Ori^terS,  burd)  nteld)en  man  bie  Säuren  auS 
f^lafdjen  l)injugie^t.  SRan  ftetlt  fi^  babei  fo,  ba^  man  auf  ber  Seite  fte^t, 
Don  welcher  ber  Sinb  fommt;  man  fann  bann  fo  jiemlid)  o§ne  Seläftigung  baS 
ßugie^en  ber  Säuren  auSfü^ren,  moranf  man  bebedt  24  Stunben  fielen  lä^t. 

9^ac^  biefer  3eit  nimmt  man  ben  33rei  auS  bem  Stanb  ^erauS,  jerrü^rt 
i^n  in  fel)r  Diel  Saffer  in  einem  großen  Staub,  lä^t  abfiljen,  jie^t  bie  flare 
f^lüffigfeit  ab  nnb  tnieber^olt  baS  ^luSroafc^en,  je  öfter  befto  beffer,  bis  baS 
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äBafd)n)a[fer  in  einer  Söfnng  bon  (S^iorbar^nm  nnr  nod)  eine  geringe  Trübung 
berüorbringt.  Qt  öfter  baö  Singinafdjen  be8  ^rtnärfig  an^ängenben  ©fenfatjeö 
tnieber^ott  loirb,  nm  fo  reiner  nnb  gtänjenber  wirb  nac^l^er  bie  ^arbe. 
SDian  filtriert  fie  anf  leinenen  filtern,  pre^t  fie  in  bünnen  ^agen,  fdjneibet  in 
länglid)  öierfantige  ©tndc^en  nnb  trod'net  erft  langfain  on  ber  Snft,  bann  in 
einer  warmen  ^Erodenftnbe  bei  30  biö  40®.  -öe  fdjärfer  fie  auögetrodnet  wirb, 
einen  befto  größeren  @Iaiij  erhält  bie  f^arbe.  -öljr  ®Ianj  ift  fupferfarbig,  auc^ 
^at  ba§  “ißnloer  benfelben  ®Ianj,  wenn  e8  mit  bem  Ringer  glatt  auf  '>f3apier 
geftric^en  wirb.  @ie  jerfäüt  beim  lnfend)ten  mit  wenig  Sßaffer  nnter  Ärac^en 
in  ein  “ißnlüer,  bag  fid)  jn  einem  milben  Sleig  erweii^t.  ©ie  ift  fet)r  leidjt. 

©e(jt  man  bie  ©d)wefelfänre  oor  ber  ©alpeterfäure  gn,  fo  wirb  baö  33lau 
jwar  l)et(er,  ^at  aber  jngleic^  ^upferfarbe.  S)ie  9^uance  ge^t  bann  me^r  in 
bie  garbe  beö  S^nbigoS  über.  ift  febo^  nid}t  ermittelt,  worin  ber  Unterfd)ieb 
liegt.  SRan  erl)ölt  oon  ben  angegebenen  Duantitäten  an  9?o^material  nn= 
gcfä^r  39  big  39,5  kg  ^ariferblau,  je  nad)  ber  Steinzeit  nnb  Sroden^eit  beg 
Slntlangenfaljeg. 

ißei  ben  folgenben  ©orten  beg  ^ariferblaueg,  bie  auf  anbere  5lrt  gebläut 
werben,  oerfä^rt  man  nad)  ber  oorgenommenen  33läuung  im  übrigen  auf  oor* 
ftelienb  angegebene  SBeife,  bat)er  fei  nnr  nod)  oon  ben  weiteren  oerfd)iebenen 
9J?ett)oben  beg  33läueng  bie  9?ebe. 

(Sg  würbe  oor^in  erwäl)nt,  ba^  bie  Söirfung  ber  beiben  ©äuren  auf  ben 
fraglichen  weiten  9'?ieberfd)lag  in  ber  ©ntjiehung  oon  Äalium  nnb  (Sifen 
beruht,  weld)e  fith  babei  oppbieren  müffen,  woju  bie  ©alpeterfäure  ben  ©aner* 
[toff  hergibt;  S3itriolöt  allein  bilbet  mit  bem  iy?ieberfd)lage  nur  einen  Weiten 
S3rei,  ber  beim  ^ugwafd)en  nnoeränbert  jurüdbleibt.  33ringt  man  ober  ben 
S3rei  iu  iöerühmng  mit  einer  Söfung  oon  (Sifcnd)torib  ober  Oon  fd)Wefelfaurem 
©ifenoppb,  fo  entzieht  er  biefen  (gifeuoerbiubungen  ©auerftoff  ober  Ghlor  nnb 
©äure,  nnb  bilbet  @ifend)lorür  bjw.  fd)wefelfaureg  (Sifenoppbul.  !Dag  fd)wefel* 
faure  ßifenoppb  ift  im  oHgemeinen  leid)ter  nnb  biüiger  hei-’^ufteKen  alg  (Sifen* 
d)lorib  nnb  wirb  baher  meifteng  oorteilhafter  anjuwenben  fein.  SBegcn  ber 
^I)arftellung  oon  fd)wefelfaurem  (Sifenoppb  fei  auf  b.ie  ©.  283  u.  f.  Ijierju 
gegebenen  SBorfchriften  oerwiefcn.  SDag  (Sifend)lorib  fann  man  fid)  jebod)  ebem 
fadg  billig  baburd)  ba^  man  Caput  mortuum  ober  fein  gemahlenen 

(Sifenftein  in  Heineren  ober  größeren  ©teinjeuggefä^en  ober  in  ©lagbaüong 
längere  ßeit  mit  ©aljfäure  bigeriert,  wobiird)  eine  gelbe  Söfung  entfteht,  bie 
man  h^d  öon  bem  nugelöft  gebliebenen  9?ürfftanbe  befantiert.  @g  oerurfacht 
teine  nad)teilige  Sirfung,  wenn  in  ben  Söfungen  beiber  genannten  (SifenOer* 
binbungen  freie  ©äure  Oorhonben  ift. 

Um  bag  33läuen  nun  unter  ^nwenbung  ber  erwähnten  Sifenoppbfalje 
angjuführen,  bringt  man  ben  weiten  9Ueberfchlog  ebenfo  wie  bei  ber  oorigen 
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9}Jet^obe  ^um  ^oci^en  itnb  entleert  i^n  bann  in  einen  @tonb.  -Dann  tnirb  fo 
niet  iinb  [o  lange  inieber^ott  eimertneife  non  jenen  (5ifenojt)bIöfungen  ^inju* 
gegeben,  big  eine  abfUtrierte  ^robe  nact)  einigem  ©te^en  jeigt,  ba^  @ifenoi't)b* 
fatj  in  ber  Söfnng  im  Überf^uffe  tor^anben  ift  unb  bie  ^tUjfigleit  ni^t  bto^ 
einen  meinen  ober  bla^blanen,  fonbern  bunfetbtauen  ^'Jieberfdjlag  mit  Söfung 
non  gelbem  iötutlaugenfalj  gibt,  (gg  ift  atgbann  bie  33täuung  notlenbet  unb 
ber  btaue  ®rei  fann  n3eiter  nerarbeitet  inerben.  jDiefe  33Iciuunggineife  ift  nid)t 
nur  fet)r  billig,  fonbern  aud)  fe^r  einfad).  ®ie  abfattenben  f^tüffigfeiten,  meld)e 
@ifeno)c^but=  unb  (gifenoj^bfalj  entf)atten,  fönnte  man  jinar  benu^en,  aber  it)re 
^umenbung  ift  jum  SSe^ufe  ber  f^arbenfabrifation  ju  unfit^er,  baf)er  fie  ge* 
mö^ntic^  meggegoffen  merben.  3ft  eine  d)emifc^e  g^abrif  mit  einer  ^arbenfabrif 
nereiuigt,  fo  ift  eine  anbermeitige  jinedmä^ige  SBerinenbung  et)er  möglich- 

(gbenfo  tnie  bie  Oj^bfatje  beg  (gifeng  fann  bag  9Jianganc^Iorib  nerinenbet 
merben.  ®ag  33erfa^ren  beg  SStäueng  ift  ganj  unb  gar  bagfetbe,  aber  unter 
ben  attermeiften  2?er^ättniffen  mirb  man  nid)t  imftanbe  fein,  fic^  bag  ^JJiangau* 
d)Iorib  entfpret^enb  billig  mie  bag  (gifenc^lorib  ^erjufteüen.  21m  einfac^ften 
erf)ält  man  eg,  menn  man  gemöt)nlid)en  23raunftein  falt  mit  nerbünuter  ©alj* 
fäure  bigeriert;  ba  berfelbe  ftetg  etmag  ^D^angano^-^b  neben  ?!Jianganfufteroj:9b 
entl^ält,  fo  mirb  jeneg  getöft  unb  biefeg  bleibt  atteiu  jurüd,  fo  ba§  man  eg  alg 
gereinigten  Sraunftein  mieber  nerfaufcn  ober  jur  (g^lorbereitung  meiter  benu^en 
fann.  äJiit  ber  er^Itenen  Söfung  non  SJiangandjlorib,  bie  jebod)  leicht  jerfe^bar 
ift,  nerfä^rt  man  mie  nor^in  mit  ben  (gifenojtjblöfungen.  bleibt  bann 

fd)lte§Ii^  eine  ?öfung  non  9Jianganb§lorür,  bie  eifen^altig  ift  unb,  meil  gleid)* 
faüg  fd)mer  nerinenbbar,  gemb^nlic^  meggelaffen  mirb. 

3u  ben  2[lietl)oben,  me(d)e  nod)  jum  231äueu  beg  ^'iieberfc^tageg  bienen 
unb  bei  guter  Leitung  ber  Dperation  redjt  glänjenbe  '’Jßrobufte  geben,  gehören 
auc^  bie,  bei  meld)eu  alg  ojt)bierenbeg  ober  Kalium  unb  (gifen  entjie^enbeg 
21geng  (gl)Ior  bireft  ober  iubireft  angemenbet  mirb.  SJian  fann  jum  2lnbläuen 
fid)  red)t  gut  eineg  @emifd)eg  non  ©atpeterfäure  unb  ©aljfdure  bebieneu, 
melt^eg  man  fid)  aug  50  kg  ©alpetcrfäure  non  30® Be  unb  35  kg  ©aljfäure 
non  22®  Be  in  ®lagflafd)en  norrätig  mifdjt.  23ou  biefer  2[liifd)ung  gie^t  mau 
nad)  unb  nac^  ^u  bem  in  einem  !^öljernen  ©taub  befinblii^en  23rei  fo  niet,  alg 
bie  f^arbe  an  f^euer  unb  Stiefe  nod)  junimmt.  Um  biefeu  'ißunft  burc^  23er* 
gleid)  ber  f^arbeu  feftjufteKen,  ftreid)t  man  eine  ‘i|3robe  beg  geblauten  23reieg 
auf  eine  (Slagtafel,  bie  rein  ift,  bie  jmeite  “iprobe  mad)t  man  fo,  bo^  man  non 
bemf eiben  23rei  etmag  in  ein  ®lag  bringt,  nod)  einige  STrofifen  ©iture  ’^inju* 
fügt  unb  banon  auc^  auf  bag  ©lag  ftreid)t.  Sft  bie  entftanbeue  f^arbe  nic^t 
fc^öner  gemorbeu,  fo  ift  genug  ©äure  jugefe^t.  ‘i}3robe  einen  ©tic^ 

ing  ©rllnlid)e,  fo  ^at  man  ju  niel  ©äure  jugefe^t  unb  mau  fann  ben 
auf^ebeu,  meun  man  jur  ^aufitmaffe  mieber  be^tfam  oon  bem  meinen  D^ieber* 
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fdjiage  ^injufügt,  bis  wteber  bie  j^önfte  blaue  gavbennitaiice  ijcroorgetretcn  ift. 
S[Ran  üerbrauc^t  ju  einem  92ieberfd)(age  auS  50  kg  Slutlaugenjalj  non  beni 
obigen  ©emifd^e  auS  ©otpeter'  nnb  ©aljfäure  ungefäljr  25  kg.  ®ie  raeitere 
iBerarbeitung  ber  gebläuten  SÖare  fann  bann  jogteic^  erfolgen,  menn  bie  rid^tige 
gärbung  eingetreteu  ift. 

Siir  ben  ba§  baS  33tau  nid)t  otS  'i)3ariferblau  in  beu  Raubet  gelangen 
foH,  fonbern  etma  bient,  um  anbermeitig  ^u  geringen  ©lauS  oermenbet  ju 
merben,  fann  au^  bie  33fäuung  burd)  ©^forfaff  nnb  <2aljfäure  bemerffteüigt 
merben.  ßu  biefem  33el)nfe  rli^rt  man  ben  33rei  mit  etroa  30  bis  35  kg 
fonjentrierter  ©aljfäitre  auf  nnb  feljt  nun  non  einer  9}iitd),  auS  Sfjlorfalf  in 
Sßaffer  jerrü^rt,  fo  fange  ju,  bis  luie  oben  bie  f)öd)fte  S'Ütance  ber  f^arbe  erjielt 
ift.  @off  febod)  baS  33fau  rein  fein  nnb  alS  'ißariferbfou  in  ben  ^anbel 
fommen,  fo  nerfä^rt  man  ^tnar  fjinfii^tli^  ber  S3fäuung  ebenfo,  aber  man  ner* 
menbet  ftatt  einer  ?[Rifc^  non  S^forfaff  eine  reine  nnb  ffar  abfiftrierte  Söfung 
beSfefben,  fo  ba^  feine  ber  nnföSfidjen  33eimifc^ungen  beS  SfjIorfaffeS  mit  unter 
bie  f^arbe  geraten  fann.  ^Die  ©afjfänre  mad)t  bei  biefem  55erfaf)ren  baS  S^for 
aus  bem  ©f)forfaIf  frei  nnb  biefeS  mirft  nun  mie  bireft  jugefüf)rteS  freies  ©^for. 
SBenn  bie  ri^tige  Sntenfität  ber  f^arbe  ^crnorgernfen  ift,  fann  fogleid)  jum 
^uSmafd)en  gefdjritten  merben. 

SBenn  man  fef)r  reine  ©tücfe  non  SSrannftein  befifjt,  fo  fann  man  burd) 
©d^mefeffäure  nnb  baS  gröbfid)e  '5|3ufner  non  biefen  ©tüdfen,  non  mcld^en  man 
baS  feinfte  ^nfoer  abgemafd^en  f)at,  aud^  eine  äf)nlid)e  Dperation  auSfü^ren, 
inbem  man  ben  SBrei  bamit  fängerc  ßeit  marm  in  ©teinfriigen  bigeriert,  bis 
bie  red)te  f^arbe  erlieft  ift.  Sei  ßnfatj  non  ©afjfäure  ge^t  febod^  bie  0pe» 
ration  nief  fd^nefler  nor  fid).  ffRan  fd)Iämmt  bann  baS  Sfan  non  ben  gebliebenen 
Sraunfteinreften  ab. 

2)iefe  beiben  festen  9Jletf)oben  beS  SfäuenS  bieten  feine  anberen  Sorteife 
nor  bem  bireften  Sfäuen  mit  S^for,  afS  ba§  ber  ©^lorentmicfefnngSapparat 
erfpart  mirb.  5fber  man  arbeitet  mit  bireft  angemenbetem  ©f)for  meit  fidlerer, 
ßu  biefem  Se^nfe  bringt  man  ju  bem  ^arbenteig  einige  ^funb  ©afjfäure  nnb 
fonief  Sßaffer,  ba^  berfefbe  bie  ftcife  Sreiform  nerfiert.  jDann  bringt  man  i^n 
in  einen  ffad)en  ©tanb  nnb  Iä§t  unter  öfterem  Umrli^ren  auS  einem  ©f)Ior» 
entmicfefungSapparate  ©^forgaS  einftrömen,  fo  rafd^  eS  ber  Sfpparat  liefert. 
3)ie  mild^ige  9J?affe  mirb  jufe^enbS  blau.  3n  ber  ^füffigfeit,  bie  man  non 
ber  blauen  SD^affe  non  ßeit  ju  ßeit  probemeife  abfiltriert,  finbet  fid^  fo  fange 
(Sifen  afS  Dppbuffafj,  bis  ber  Srei  nöffig  gebfäut  ift;  biefefbe  gibt  ba!^er  mit 
gefbem  Sfutfaugenfafj  einen  bfo^  bfäufid)en  9^ieberfd^fag.  f^ängt  berfefbe  aber 
an,  bunfefbfau  ju  merben,  fo  ift  bie  Sfänung  burd^  baS  (5!§for  beenbigt  nnb 
man  ^ört  mit  bem  (Sinfeiten  auf  ober  nimmt  baS  Sfau  pm  Sfbmäffern  perauS 
nnb  befdjidft  baS  ©efä§  mit  frifc^em  jn  bfäiienbem  D'iieberfd^fage. 
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3[Ran  fann  enbüct)  ouc^  ein  ©ernifd)  öon  boppelt  djrouifaurem  ^ali  unb 
©^tnefetfäure  jur  33täuung  antüenben.  3e^t,  tro  baö  jaure  d^romfaure  ^ali 
btüig  ju  ^aben  tft,  niad)t  biefeg  ©dj  ba6  bamit  gebläute  ^robuft  ntd)t  tote! 
teurer,  atö  wenn  man  mit  ©atpeterfäuve  bläut.  3ui'‘  331äuung  beg  9^ieber* 
ft^lageg  aus  50  kg  gelben  StutlaugenfatjeS  ftnb  nötig  10,5  kg  faureS  diroiu' 
faureS  ^aU  unb  24  kg  ©c^mefetfäure,  wobei  ein  geringer  Überfd)u|  bon  Stjrom' 
fäure  in  ber  Söfung  bleibt.  9  kg  faureS  djromfaureS  ^ali  reidjen  nid)t  ganj 
aus.  33erfä^rt  man  jo,  ba§  man  erft  bie  Söfung  beS  c^romfauren  ÄaliS  in 
etwa  ber  fünffad^en  SBafjermenge  ju  bem  S3rei  f)injnrü^rt,  woburd^  er  f^on 
blau  roirb,  unb  bann  bie  ©djwefelfäure,  fo  erpit  man  nad^  bem  ^uSwaj^en 
ein  fe^r  feuriges,  tnbferglänjenbeS  ^ariferblau.  33erfäf)rt  man  bagegen  um* 
gefet)rt  unb  fügt  erft  bie  ©d)wefelfäure  £)injn,  fo  ert)ätt  mon  ein  ^etleS  ©to^I* 
blau  bon  weniger  Kupferglanz,  fogenannteS  'üD'iiloriblau. 

3Benn  bie  23tanS  nad)  irgenb  einer  biefer  'üJiet^oben  l^ergeftettt  finb,  fo  ift 
eS  nod)  notwenbig,  fte  bon  ben  anpängenben  ©äuren  unb  ©atjen  ju  befreien. 
!J)er  j£eig  wirb  ju  biefem  ^tt^ede  in  großen  ©tänben  ober  ^olzgefä^en  mit  biet 
Sßaffer  aufgerütjrt,  bann  ftetjen  gelaffen,  bis  man  einen  großen  STeit  ber  ^iüffig* 
i  feit  ^ell  bon  ber  f^arbe  abjiepen  fann,  bie  fi^  mel)r  ober  weniger  tief  abgefe^t 
I  ^at.  2J?an  tä^t  bann  wieber  frifd)eS  Söaffer  jnftie^en  unb  bottfüt)rt  baS  ?fuS* 

I  wafd)en  fünf*  bis  fed)Smaf  nad)  ber  aügemeinen  9^eget  beS  SluSwafd^enS,  wo* 

I  rauf  zum  g^Utrieren  gefd)ritten  wirb,  wozu  ziemüd)  bid^te  ^einwanbfUter,  auf 
I  Xenafeln  befeftigt  ober  in  ©tanbgefä^en  als  ©äde  angebrad^t,  bienen  fönnen. 

!  !5)er  erf)ottene  fteife  33rei  wirb  bann  gepreßt,  auf  ber  “i^reffe  in  bierfantige 

j  tängfid)e  ©tüde  gefd^nitten  unb  erft  in  gewöhnlichen  Strodenftuben,  zule(jt  in 
9^äumen  getrodnet,  in  benen  eine  jEemperatur  bon  100®  ober  barüber  gegeben 
werben  fann. 

Qn  allen  fräßen  ift  bie  Ausbeute  ungefähr  biefelbe  unb  bie  SSlauS,  wenn 
fie  regelredht  he^gefteßt  finb,  erhalten  ein  bunfleS,  fehr  fupferglänzenbeS  5ln* 
fehen.  Örtlidhe  Umftänbe  müffen  beftimmen,  weld)e  9J?ethoben  man  anwenben 
wiß.  Sie  58täuung  mit  (Shior  ift  febenfaßS  bie  bißigfte,  aber  am  wenigften 
berbreitet,  weil  bamit  bie  ^nfd)affung  eines  ©hlorentwidelnngSapparateS  ber* 
bunben  ift. 

ßJierfwürbig  unb  erwähnenswert  ift  bie  jlatfai^e,  ba^  bie  bur^  (Sifenoypb* 
falze  mit  gelbem  33lutlaugenfalz  erzeugten  ßtieberf^läge,  obgleid)  biefelben  eine 
ungemein  intenfibe  blaue  f^arbe  befiljen,  audh  bie  nämli^e  3ufammenfe^nng  z« 
haben  fd)einen,  wie  bie  anfangs  weiten  unb  nadjher  gebläuten  SlutlaugenfalZ' 
nieberf^läge,  bennod)  niemals  S3lanS  liefern,  bie  na^  bem  2:rodnen  fidt),  waS 
§arbe  unb  @lanz  betrifft,  mit  jenen  erfteren  meffen  fönnen,  fo  ba^  biefer  fo 
furz  fd)einenbe  2Beg  zui:  ^arfteßnng  blauer  f^arben  in  ben  beutfdjen  f^arben* 
fabrifen  wenigftenS  nie  zu  einer  3lufnahme  gelangen  fonnte. 
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($8  fommen  no^  einige  anbere  3lbarten  non  “iPai’iferblau  im  ^anbel  nor. 
®ie  eine  0orte  ^at  eine  ine^r  fto^Iblane  9^üance;  [te  mirb  au8  bem  gebläuten, 
itto^l  auSgemaf^enen  Srei  oon  ^arijerblau  erl^atten,  inbem  inan  i^n  in  einem 
Reffet  5um  ^oc^en  er^i^t  nnb  mit  V4  Vs  ©emi^teö,  ba8  er  an  trocfenem 
^ariferblau  enthält,  üon  Slutlaugenfalj  foi^t,  melt^eö  biefer  3^ieberjd)tag  teit8 
aufjune^men,  teU8  in  roteö  Stutlaugenfalj  ju  oerioanbeln  fdjeint.  jDa8  fo 
erhaltene  S31au  mirb  bann  mieber  mie  ba8  “ipariferbtau  gen)afcf)en  nnb  getrocfnet. 
@8  fc^eint  jebod)  biefe  garbe,  meli^e  met(ei(f)t  mit  ber  folgenben  ganj  ibentifd} 
ift,  feine  großen  5Borjüge  ju  befiljen,  obiooljf  fie  teurer  im  greife  gehalten  mivb. 

!Diefe  folgenbe  ^at  ben  9^amen  2:urnbutt8  S3Iau  nnb  fd)eint  nur  in 
Snglanb  bargefteüt  gu  merben.  SJian  erhält  [ie  ganj  einfach,  inbem  man  eine 
Sfuftöfung  üon  reinem  (äifenoitriol  fatt  mit  fo  tiiel  einer  Söfung  non  rotem 
iölutlaugenfafj  nerfe^t,  al8  nod)  baburc^  ein  blauer  9^ieberfc^tag  ^ernorgebrac^t 
loirb,  ben  man  nun  ganj  einfach  abmäffert  unb  trodnet. 

®ie  ^aufitbeftanbteile  biefer  blauen  färben  finb  ^erroct)aneifen  unb 
f5erricl)aneifen  nebft  SBaffer.  5l)r  Unterfc^ieb  in  ber  f^arbe  fc^eint  baoon  ab= 
ju^ängen,  in  wefdjem  33er^ättniffe  bic  beiben  25erbinbungen  gemifc^t  finb  nnb 
ob  ber  meinen  53erbinbung  atleS  Latium  entzogen  ift  ober  nit^t.  Seijtere  beiben 
ermähnten  f^arben  fd)einen  not^  Sfutfaugenfols  entsaften  ju  muffen,  menn 
benfefben  ba8  if)nen  eigene  äußere  jufommen  fofl.  ®ie  in  ätteren  Reifen  au8 
Slutf äugen  gemonnenen  33erUnerbIou8,  menn  ou8  benfelben  bie  ■Tonerbe  burd^ 
©äuren  ausgewogen  mürbe,  [teilten  im  ©runbe  nichts  anbereS  bar,  alS  bie  an* 
geführten  S3Iau8,  nur  Ijatten  fie  megen  ber  ^JereitungSmeife  nidd  jene  Seb^aftig* 
feit  erfaugt,  oietteidjt  entijielten  fie  am^  meniger  ^erric^aneifen. 

b)  Serlinerblau. 

®ie  alten  SereitungSmeifen  beS  33erlinerblau8  beftanben  barin,  ba^  man 
33futlauge,  bie  ber  ^auf)tfad)e  nad)  eine  Söfung  oon  S3futlaugenfafw  unb  fo^fen* 
faurem  Äali  mar,  mit  einer  Sluflöfung  fädte,  mefdje  (Sifenoitriol  ober  anbere 
(gifenfalje  unb  baneben  5ffaun  ober  ^infoitriot,  ober  33itterfal5  entlieft,  meld]e 
feisteren  ©atje  in  oormiegenber  5[Reuge  angemenbet  mürben.  3)aburd)  mürben 
f^-ällungen  erhalten,  mefd)e  einesteils  ben  meinen  9^ieberft^Iag  enthielten,  ben 
baS  Slutlaugenfalw  mit  bem  fd)mefetfauren  (Sifenfafj  allein  geben  mürbe,  aber 
and)  biefenige  STonerbe,  baS  fohlenfaure  3infoyt)b  ober  bie  dJtagnefia,  meft^e  baS 
fohlenfaure  ^ali  nebenbei  auS  bem  wugemifd)ten  ©alje  fädte.  jDen  erhaltenen 
9'Jieberfd)Iag  üe^  man  an  ber  ?uft  ober  burdh  SlnSmafchen  mit  tiiel  lufthaltigem 
Söaffer  blau  merben,  mobei  aderbingS  Sfutlaugenfalw  tierloren  ging.  9)ian 
erhielt  fo  33IauS,  meld)e  bie  mitgefädten  meinen  Körper  oufS  innigfte  ein*^ 
gemengt  enthielten;  je  mehr  bie  festeren  betrugen,  befto  mürben  bie 

SerlinetblauS  unb  umgefehrt.  33ei  bunfeln  ©orten  fädte  man  blo^  mit  @ifen- 
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üitrtol  imb  löfte  buvd)  einer  ®äure  ba«  jugleii^  mitgefällte  ^ijcnoy^bul* 

t)i)brat  lieber  auf,  bläute  aber  auf  biefelbe  Seife.  53ei  biefer  iöercitungS^ 
luet^obe  faiuen  bie  33erUnerbtau8  in  jenen  3eiten  bo^  teurer  ju  ftet)en  atS 
je^t,  benn  man  uermanbte  alg  mei^e  Körper  jur  33eimif^ung  teure  (Srben  ober 
D^^be,  bie  ebenfo  gut  burd)  anbere  billigere  mei^e  ^örf3er  erfeljt  merben  fönnen, 
unb  t)erfd)menbete  ju  biefem  33e()ufe  ^ottafc^e,  fomie  f^lie^tid)  ©äure,  um 
burc^  “ipottaf^  gefälltes  Sifeno^'^but  ju  entfernen,  ot)ne  weiter  9?uljen  baoon  ju 
errieten.  §eutjutage  wirb  ba^er  rationell  oerfat)ren;  man  ftettt  bie  33IauS  für 
fic^  t)er  unb  jmar  atS  ^ariferblauS,  unb  oermifc^t  fie  mit  billigeren  meinen 
Dörflern,  wenn  fie  nod)  teigförmig  finb;  biefe  Körper  tun  bicfelben  ®ienfte, 
wie  früher  bie  Sonerbe,  baS  fo^tenfaure  ßinioj^b  ober  bie  5[Ragnefia.  ©oId)e 
.Körper,  bie  im  allgemeinen  als  Bnfn^  angewenbet  werben,  finb  ©tärfe, 
©c^werfpat,  (SipS,  gebrannte  unb  feingemat)Iene  Slone  ober  ^ao  = 
tine,  feiten  etwas  anbereS.  öebe  f^abrif  i)at  barin  ein  eigenes  ©ortiment  unb 
wenbet  biefe  ©toffe  in  t)erfd)iebenen  iBeri)äitniffen  an.  ®iefe  erft  für  fid)  fein= 
gemahlenen  Äörper  werben  ganj  einfad)  mit  bem  Seige  beS  '^PariferbiauS 
gemifdjt  unb  fo  oft  wieberholt  bnreh  eine  §arbenmüi)ie  gemähten,  bis 

bie  weiten  Körper  nad)  bem  2:rodnen  beS  @emifd)eS  nid)t  mehr  atS  wei^e 
“jpunfte  in  ber  ^arbe  erfannt  werben  fönnen. 

Um  bie  @üte  eines  S3erUnevbiauS  j^u  beurteilen,  weiche  einzig  Oon  ihrem 
©ehaite  an  'iPariferbiau  in  100  Sleiicn  abhängt,  genügt  gegenwärtig  baS  ^n* 
fehen  ni^t,  benn  ber  ©ehait  an  ^iau  fann  bei  ganj  gteid)em  unb  namenttith 
gteid)  bunfiem  ^nfehen  bod)  ein  ganj  oerfd)iebener  fein.  SDieS  fommt  baüon 
her,  ba^  bie  genannten  übtid)en  burd)  ihre  auherorbentüöh  oerfchiebene 

©eeffraft,  berfetben  SJienge  “^ariferbian  bcigemifcht,  beffen  Farben  fchr  ungteid) 
herabbrüd'en.  ©tärfe  fann  in  fehr  großer  iiJlcnge  beigefügt  werben  nnb  baS 
Stau  behätt  bod)  eine  fehr  bunfie  garbe,  bie  inS  Änpferforbige  jieht.  ©ie  er= 
teiit  berf^arbe  aber  eine  gewiffe  ?eid)tigfeit,  fo  ba§  ©tüde  baoon  feinen  erbtgen 
3ufah  Oermuten  taffen.  ©d)werfpat  brüd’t  bie  garbe  wegen  feiner  größeren 
SDedfraft  fchon  oiet  bebentenber  bei  gteichem  ©ewid)te  herab  unb  macht  baS 
ganje  ©emif^  oerhättniSmä^ig  oiet  fd)Werer.  (SS  fotgt  bann  ber  ©ipS  unb 
enbtich  ber  gebrannte  2:on,  weiche  beibe  bie  garben  jwar  nid)t  fo  fd)Wer  mad)en, 
aber  in  einem  nod)  oiet  größeren  9Jiahe  herot)bringen. 

©S  fei  hier  nod)  beS  Verfahrens  oon  ®ouath  unb  Drnftein  (®. 

9h-.  110097)  Erwähnung  getan,  wonad)  Sertinerbtau  auS  ber  gebrausten 
©aSreinigungSmaffe  bargeftettt  werben  fott.  ®iefeibe  wirb  mit  ©Swefet* 
fohtenftoff  entfSwefeit  unb  mit  mä^ig  ^erbünnter  ©atjfäure  (1:3)  behanbett, 
wetSe  baS  freie  (Sifeno^pb  in  Söfung  bringt.  9tuS  bem  9lücfftaribe  wirb  baS 
Sertinerbtan  mittetS  fonjentrierter  roher  ©atjfäure  auSgejogen,  b.  h-  getöft  unb 
bann  mit  Saffer  wieber  anSgefätIt. 

®entcle,  garDenfrtbritatioii.  II.  3. 
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c)  9)lin cralblau,  §atnburgevblau,  ginger^utblou. 

jDiefe  färben  würben  früher  ganj  fo  bereitet  wie  bie  33erIinerbtou§,  nur 
waren  bie  ©orten  wegen  ber  no^  größeren  33eiinifd)ung  jener  mitgefättten 
weiten  9Zieberfd)läge  nod^  nie!  l^eller  als  ba§  33erlinerbtan.  (Sd  würbe  mei[ten§ 
alg  33eimifd)nng  Sonerbe  mitgefcidt  unb  ber  9?ieberfd)tag  abfdtriert,  bann  mit 
einer  fonjentrierten  Sllannlöfnng  gefodjt,  wobei  ber  wei^e  Körper  fi^  mn  nietet 
üermetjrte,  inbem  bie  !Ioncrbe  in  biefem  ^at(e  jnr  Sitbnng  eines  weiten  erbigen 
ÄöriJerS  5lnta^  gibt,  ber  jowo£)t  ©d^wefetjciure,  SEonerbe,  als  fd)WefeIfanrcS 
Äali  entt)ä(t.  ®aS  33Ian  wnrbe  bann  anSgcWafd)en  nnb  getrorfnet  nnb  bitbete 
eine  ^ettbtane  garbe,  wet^e  einen  je^r  feinen  erbigen  33ruc^  unb  fid) 
teid)t  in  Saffer  jerteitte.  ^entjutage  werben  atte  bie  genannten  33(anS  gerabe 
fo  aus  bein  no^  naffen  “ipariferbtan  Ijergeftettt  wie  bie  S3ertinerbtauS,  nur  mit 
bem  Unterfdjiebe ,  ba^  bie  5[Renge  ber  weiten  Bufä^e  no^  nie!  bebeutenber 
genommen  wirb,  woburd)  bie  färben  beCter  werben.  Übrigens  werben  biefetben 
3nfä(je  angewenbet  nnb  ganj  auf  biefetbe  2öeife  wie  üorbin  angegeben  bem 
'’]3ariferblan  beigemengt. 

®ie  gönn  beS  33erIinerbtonS  unb  50iineraIbtauS  finb  fteine  toierfantige 
lange  ©tüddjen.  @ie  werben  babnrd)  erhalten,  ba^  man  ben  gemahlenen  Sücig 
unter  garbenpreffen  in  etwa  1,3  bis  1,9  cm  biden  ?agen  jwifeben  iJntb  pre^t. 
^tad)  bem  wirb  ber  ftacbe  garbenfndben  in  geraben  Sinien  toon  j.  33. 

1,3  cm  nad)  ber  33reite  jerfd)nitten,  bann  in  bie  Sänge  non  7,8  bis  10,4  cm. 
jDie  ©tiide  werben  abgehoben,  auf  33retler  gebrad)t  nnb  gut  anSgetrodnet,  ent=^ 
Weber  an  ber  Snft  ober  in  Srodenjimmern.  Stnbere  gönnen  fommen  fetten 
mehr  öor,  wie  j.  33.  beim  gingerbntbtau,  welches  in  fingerhntähntichen  3Ser» 
tiefungen  in  ©ipsformen  getrodnet  würbe. 

®a  bie  fämttid)en  Ijin  erwähnten  btanen  garben  teitS  wegen  ber  Statur 
ihrer  weiten  teüS  wegen  ber  33efchaffenheit  ber  bajn  üerwenbeten 

eigenttidjen  33tane  fehr  t)erfd)iebene  ßufuuimenfe^nngen  hoben  fönnen  unb  jwar 
bei  gteidjem  äußeren  3tnfehen,  fo  würbe  eS  ni^tS  nü^en,  33orfd)riften  jn  ihrer 
33ereitung  anjuf Uhren,  inbem  ber  gabrifant  burd)  fteine  ‘i^roben  tei^t  ermittelt, 
wie  er  eine  borteithofte  ?D^ifd)ung  mit  ben  erwähnten  3ufö^en  für  eine  gewiffe 
©orte  jn  machen  hot-  gebod)  fei  htet’  gefogt,  ba^  fd)Were  ©orten  auf 
3ufa^  bon  biet  ©d)werfpat,  teidjte,  im  33ru^e  ni^t  gtatte  auf 
3ufalj  bon  biet  ©tärfe,  im  33ruche  erbige  auf  3ufoi?  bon  ge- 
bronntem  2;on,  fehr  harte  unb  rauhe  im  ißrud)e  auf  3ufo^  bon 
©ipS  fi^tie^en  taffen,  ©ehr  ftärfemehthattige  ©orten  geben,  jerrieben  in 
fod)enbeS  Sß'affer  geworfen,  einen  nad)  bem  ©rfatten  etaftifdjeu  33rei. 

gür  ben  Äonfumenten  gibt  eS  einfad)e  'ißroben,  bie  übrigens  auch 
gabrifant  jum  33ergteiche  feines  gabrifateS  mit  anberen  borteithoft  anwenbeu 
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fann.  @ie  berufen  barauf,  ba^  man  bie  jDerfftaft  bev  33Iauö  gegen  2Bet|  unb 
i^ve  9^üancierung  burd)  ®elb  üergletd)!.  SBenn  inan  1  g  eines  ju  prüfenben 
53iauS  mit  Ö  fein  reibt  unb  bann  33.  10  g  einer  33Ieitt)ci|forte  jufe^t,  fo 
inirb  man  ein  ^edeS  33Iau  er^Iten.  9?eibt  man  nun  non  einem  bamit  ju  »er* 
gteit^enben  anberen  33Iau  ebenfalls  1  g  mit  Öl  ab  unb  feljt  üon  bem  nämtic^en 
33leimei^  in  Ouantitäten  non  fe  1  g  fo  oiet  ju,  bis  baS  33Iau  eben  fo  ^ett  ift 
mie  nor^in,  fo  mirb  man  non  bem  SSleiraei^  für  baS  anbere  33Iau  entmeber 
met)r  ober  weniger  atS  10  g  bebürfen.  33ebarf  man  banon  me^r,  fo  ift  bie 
f^arbe  offenbar  beffer  unb  umgefe^rt  f^ted^ter,  wenn  man  weniger  jnfe^en 
fann;  ber  3Bert  ber  33(anS  oerf)äft  fid)  wie  bie  angewenbeten  33leiweifmengen. 
.'patte  man  j.  33.  nur  5  g  33Ieiweid  im  lel^tereu  f^^alle  auwenbeu  fönucn,  fo 
wäre  baS  33fau  aud)  nur  ^alb  fo  nie!  wert  gewcfen  atS  baS  erftere,  wiewof)t  eS 
bem  äuferen  3lnfe^en  nad)  auf  gleidje  Oüte  fd)fie^en  liefe,  ©er  f^abrifant 
fann  barauS  folgern,  baf  baS  erftere  33fau  mefr  ber  becfenben  3ufä|e  entf)öft, 
baS  feistere  me^r  ber  weniger  becfenben,  olS  ©törfe  unb  ©djwerfpat. 

3tuf  biefe  3®eife  t)ergfeid)t  mau  baS  33fau  mit  @elb  oerfeigt.  ?[Ran  jer= 
reibt  bie  eine  ©orte  mit  einer  gewiffen  Quantität  (S^romgefb  burcf  einen 
fleinen  ©faSreiber  auf  einer  ©laSpfatte  unb  erf)äft  fo  eine  ^iüauce  non  @rün. 
®ann  ermittelt  man,  wie  oiet  baS  anbere  33fau  non  bemfelben  @elb  erforbert, 
um  biefefbe  S^üance  ®rün  ^erjuftedeu,  woju  man  um  fo  me^r  nötig  ^aben 
wirb,  fe  beffer  biefeS  33fau  ift  afS  baS  erftere.  33eibe  ^rüfungSarten  geben 
ungefähr  baSfefbe  9^efuftat  unb  mau  beregnet  bie  @üte  auf  gleiche  3!Beife. 
S[dan  fann  bei  festerer  'ißrüfung  ^ugfeicf  auf  bie  S'Jeinfeit  ber  blauen  f^arbe 
einen  ©cftuf  mad^en.  9^ad)  bem  STrocfnen  ber  beiben  ®rüuS  wirb  eines  ober 
baS  anbere  reiner  grün  ober  feuriger  erfd)einen;  in  biefem  f^ade  ift  aud^  baS 
^ölau  ein  fi^önereS  ober  reineres  unb  gibt,  wie  man  eS  audf  anwenbet,  ein  oot' 
teidjaftereS  SfJefuttat. 

31de  biefe  f^arben  jeigen  ^infid)tUdf)  ifjreS  33er^aftenS  gegen  Suft,  Sidft, 
äufere  (Sinffüffe  ein  gfeidfeS  33erf)aften  wie  baS  ^ariferbfau,  wefdjeS  ber 
färbenbe  Dörfler  ift,  unb  baS  33er§aften  biefeS  festeren  fod  ba^er  nod)  erwäf)nt 
werben. 

QaS  ^ariferbfau  bat  jwar  eine  grofe  33eftänbigfeit  gegen  ?uft  unb  ?id)t, 
aber  benfelben  auSgefe^t  bleibt  eS  bod)  uadf  unb  nad)  auS ;  am  beften  bemerft 
man  bieS  bei  ben  grünen  f^arben,  bie  mit  beffen  .^iffe  bergeftedt  finb,  ba  biefe 
nad)  unb  na^  immer  gefbgrüner  werben.  (SS  bat  eine  auferorbenttidbe  Qed^ 
fraft,  fo  baf  einigermafen  bunfte  f^arben  einen  fo  bunfefn  31nftridb  geben,  baf 
berfefbe  f^warj  auSfiebt.  ßS  bat  febr  nief  Öf  jum  3lnreiben  nötig,  fe  nod) 
feinen  33erfä^en  Oon  30  bis  15  ^roj.,  um  fo  weniger,  fe  mehr  eS  nomentlid) 
jugefe^teu  ©dbwerf^iat  entbäft.  3lfS  Sßafferfarbe  ift  baS  33fau  in  feber  §infid)t 
gut  anwenbbor,  aber  uidbt  auf  frifcben  ^affwänben  ober  afS  ^afffarbe,  benu 
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ber  ^alf  jevflört  baig  ’^ßarijerbtau  unter  Sitbung  öon  (S^anetfenfalf  unb  5lb* 
fc^etbung  toon  gelbem  (ätfenoj^b.  ^Ufalicn  mirfen  ebenfo.  jDte  garbe  mtrb 
bon  fdjmefel^attigen  ®afen,  namentUt^  bon  ©d^mef elmaff erftoffgaS,  leidet  an* 
gegriffen  unb  fdjinu^tg,  ma§  man  Ieid)t  an  Ijeüen  ©orten  ober  if)ren  ^nftrid^en 
ma^rne^men  fann.  f^arben,  melc^e  fanrer  9'Jatur  finb,  taffen  fi^  of)ne  9^ac^tett 
jumif^en,  bagegen  ntcf)t  atfatif^e  färben  ober  fotc^e,  bie  megen  nnbotlfommenen 
5lu8mafc[)en8  etmaö  fot)tenfanreö  3ltfatt  ober  Stfjfatf  entt)atten.  SSKit  rein  getben 
f^arben  gibt  e§  ein  bollfommen  reineg  ®rün,  bag  bnrd)  bie  SttJenge  beg  @elb 
nuanciert  mirb. 


d)  ^teublau,  iffiof d)l)Iou. 

3)iefe  garbe  enthielt  urfßrüngtid^  fein  ‘’ßarif erblau,  fonbern 
beftanb  aug  ©tärfe  unb  Snbigocarmin.  5lber  mit  ber  3eit  mürbe  ein 
jTeit  beg  Snbigog  in  berfetben  burc^  “ißariferbtan  crfe^t,  big  ber  3;nbigo  baraug 
ganj  oerfc^manb  unb  bag  ^ariferbtau  it}n  ganj  erfeljtc.  @g  fommen  nun  im 
^anbel  unter  bem  9famen  9^enblau  gemö^ntidt)  bie  bIo§  ‘’ßariferblau  ent^altenben 
©orten  tior;  bie  mit  -Snbigo  bereiteten  ©orten  t)aben  bagegen  ben  9^amen 
Sfnbigoneubtan  ertjatten;  oon  i^nen  mirb  nad)t)er  no^  bie0?ebe  fein.  3Jebo^ 
gibt  eg  au^  unter  ben  testeten  fotd^e,  beren  f^arbftoff  nid^t  blo|  Snbigo, 
fonbern  teitmeife  anc^  ''tßorif erblau  ift. 

Dbgteidf)  nun  biefe  f^arbe  feine  äJfaterfarbe  ift,  fonbern  üietmet)r  jum 
iötäuen  ber  SBäfd^e,  beg  '^ogierg  ufra.  i^re  ^anptanmenbung  finbet,  fo  fott  bod) 
i^re  ^erfteltung  ermät)nt  merben. 

2Öie  f^on  gefügt,  ift  bag  ^ier  in  9^ebe  fte^enbe  'iReublau  ein  ©emenge  aug 
©tärfe,  namenttid^  ^artoffetftärfe  unb  ^arif erbtau.  ßu  bem  nod)  breiförmigeu 
^eige  beg  ^fßariferbtaug  mirb  bag  10*  big  30fad)e  beg  ®emidf)teg  beg  troden 
gered)ueten  ‘'Jßariferbtaug  an  ^artoffetftärfe  eingerü^rt,  menn  nötig  nod)  mit 
SBaffer.  ^Dag  @anje  mirb  auf  garbmüt)ten  mehrere  SRate  atg  bider  2;eig 
burd^gemat)ten,  fe  öfter  befto  beffer.  ®er  Sleig  mirb  in  eine  Sirodenftube  ober 
einen  marmen  9Janm  gebracht,  morin  fid)  ©rodenregate,  3^rodenbretter  unb  ein 
ober  me^^rere  jlifd)e  befinben.  ®ie  Slrodenbretter  finb  ge^obette  33retter,  am 
9fanbe  mit  einer  fteinen  Reifte  oerfe^en,  bie  ^ödfjfteng  0,3  cm  t)od^  ift.  ^uf 
biefe  jTrodenbretter,  met^e  man  ju  biefem  S3e!f)ufe  auf  ben  STifc^  tegt,  ftreid)t 
man  öon  bem  gemal^tenen  jTeige  eine  0,3  cm  bide  ©df)id)t  augeinanber  unb 
ftettt  fie  jum  2;rodnen  in  bie  fRegate.  SBä^renb  beg  51ufftreid)eng  auf  bie 
nad)foigenben  Sretter  beobad^tet  man  ben  3uftonb  ber  ^Jrodentjeit  beg  jTeigeg 
auf  ben  fd^on  beftrid^enen  Brettern  fortmä^renb  unb  menn  fie  fo  meit  fort* 
gefc^ritten  ift,  ba^  man  jenen  Seig  mit  einem  StReffcr  mit  mehreren  gteid^meit 
ooneinanber  abfte^enben  ^tingen  na^  ber  ?änge  unb  Sreite  in  tauter  fteine 
Dieredige,  burd^  ben  3lbftanb  ber  Ätingen  beftimmte  ©tüde  jerfd)neiben  fann. 
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o^ne  ba^  ber  wieber  jufammenläuft,  fo  tut  man  bieg  fogleid),  beim  ein 
meitereg  Xvodnen  mürbe  berfetbe  ni^t  me^r  jnlaffen.  y^ad)  bem  ^c^f^neiben 
tä^t  man,  unter  gortfetjung  ber  befc^riebenen  Slrbeiten,  bag  j^rodnen  meiter 
fortfc^reiten  nnb  menn  bie  ©tücfe  fo  meit  abgetrodnet  finb,  ba§  fie  fid)  mit 
einem  bünnen,  fupfernen,  barunter  geführten  ©))atet  ^eben  taffen,  ot)ne  ba§  fie 
i^re  ^orm  nerlieren,  fo  merben  fie  non  ben  33rettern  loggemo^t  uub  bag,  mag 
fi^  auf  mcl^reren  iörettern  befinbet,  auf  einjetne  33rctter  gebrad)t  unb  getrodnet, 
raobei  man  jugteic^  an  9?aum  geminnt.  3fn  bem  jErodenfieitgjuftanbe,  mie  man 
bie  ©tüdd)en  tion  ben  33rettern  togmadjt,  l^aben  fie  nur  einen  geringen 
fammentjang;  it)re  ^arbe  fie^t  oiet  fetter  aug  alg  nor^er  unb  bie  ©törfe  tä§t 
fic^  burd)  einen  feibenartigen  @tanj  erfennen.  jDurd)  bag  nöDige  idugtrodnen 
merben  fie  aber  jiemtid)  i^art;  einjetne  jufammenftebenbe  ©tüd'^en  jerbridjt 
man.  '3)ie  trodenen  '’fJartien  merben  in  f^äffer  getan  unb  bie  5trbeit  in  ber 
jTrodenftube  fo  fortgefe^t,  big  atter  j£eig  aufgearbeitet  ift.  ^tte  Abfälle,  un* 
taugli(i^e  ©tüde,  ober  bie  megen  unjeitigen  3ei^fd)neibeng  ber  f^orm  nad^  mi|* 
ratcnen,  rü^rt  man  mieber  unter  ben  3;eig,  mo  fie  rafc^  ermei^en  unb  feine 
©djmierigfeiten  beim  ^Verarbeiten  nerurfac^en. 

I  ®ie  garbe  ift  na^  bem  ^bnet)men  non  ben  Brettern  fertig,  aber  man 

I  mill  it)r  gemö^ntid)  nod)  ein  beffereg  5lugfe^en  geben,  mag  burc^  bag  'ifVubern 

’  gefd)ie^t,  eine  Arbeit,  bie  jumeiten  aud)  an  anberen  ftüdigen  färben  t)or= 

genommen  mirb,  um  bag  Wu^ere  berfetbeu  3U  oerbeffern.  ßu  biefem  ®et)ufe 
benuljt  mau  gemö^ntid)  ein  9foIIfa§,  b.  ein  f^a^  mit  einer  ^c^fe  burd)  bie 

i  SRitte,  um  metd)e  man  eg  mittetg  einer  Würbet  ^erumbret)en  fann.  ^n  bem 

iöaud)e  beg  f^affeg  ift  eine  Öffnung  jum  (äinfüllen  angebrad)t,  metc^e  burd) 
einen  paffenben  3)edet,  burd)  ?eber  gebid)tet  unb  mit  einem  ^eite  feftgemad^t^ 
V)erfd)toffen  merben  fann.  ‘Diefeg  f^a^  füttt  man  etma  big  3U  V4  mit  ben  9^cu* 
btauftüd^en  an  unb  bringt  baju  einige  ‘jprojeute  ju  feinem  'ißutüer  jerriebeneg 
unb  feingefiebteg  '^ariferbtau ,  t)erfd)tie^t  unb  lä^t  nun  einige  ©tunben  mm 
bre^en.  ®aburd)  merben  alle  f^(äd)en  beg  Staug  mit  bem  bunfeln  ©taube 
überjogen  unb  eg  ert)ätt  ein  f^öneg  ^nfe^en.  9Jfan  nimmt  eg  nun  l^eraug 
unb  fiebt  ben  ©taub  famt  3erbrod)enen  ©tüden  burd)  ein  ©ieb  mit  meiten 
StRafc^en  ab,  morauf  bie  äßare  jum  ^erfiaden  fertig  ift.  ©en  ©taub  unb 
©tüde,  bie  baoon  abgefiebt  morben  finb,  benu^t  man  bei  ber  meiteren  ^abri* 
fation  atg  bemfetben  Stau,  unter  Serüdfid)tigung  feineg  ©e^atteg  an 

trodenem  'ifVarif erbtau. 

jDag  9^eubtau  meidet  fi^  in  Sßaffer  teid)t  auf.  ?ttg  äJfaterfarbe  mürbe  eg 
ungefähr  biefetben  ©igenfd^aften  jeigen,  mie  ein  fe^r  ftärfe^attigeg  Sertinerbtau. 

®ie  fämttid^en  öorfte^enb  angeführten  Staug,  metd^e  ihre  f^^arbe  bem 
@ehatt  an  “ipariferbtau  nerbanfen  unb  fidh  nur  nadh  ber  ^JS)feuge  ber  te^teren 
unb  ber  eingemengten  ooneinanber  unterfdheiben ,  jeigcn  natürtid),  mag 
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bie  garbe  felbft  betrifft,  bet  t^rer  Stmuenbung  ba8  33er^alten  unb  ben  ^emifd)en 
(S^arafter  beg  ^ariferbtauö,  i^rer  farbetigebenben  ©runbtage.  reine 

'jfJarif erblau  ift  in  trodenem  nid)t  unberänberlid)  atn  Sit^te,  fonbern 

öerliert  feine  g^arbe  aümä^Iid).  3)a  eg  fe^r  bunfelblau  ift,  fo  fällt  biefe  S3er? 
änberiing  bei  bem  reinen  ‘^}3ariferblau  ni^t  inö  5luge,  tritt  febod)  bentUd) 
bemerfbar  tjernor  bei  ben  tjetleren  gemifc^ten  (Sorten  unb  nod)  nie^r  bei  ben 
grünen  färben,  inel^e  aug  einer  ?Dfiifc^ung  beg  23Iaug  mit  @elb  ^ergeftedt 
ujerben,  2)iefe  grünen  gai^ben  ujerben  in  ganj  fitrjer  ßeit  tjeder  unb  tjcdgrün, 
nainentlid)  UDenn  fie  bent  bireften  ©onneidi^te  auggefe^t  finb.  3n  Öt  auf- 
geftric^en,  fc^eint  biefe  3$eränbernng  oiel  langfanter  bor  fid)  ju  ge^en,  luoijl  loeit 
fie  burd)  bag  bie  ^arbe  bebedenbe  Dl  erfd)h3ert  tnirb.  51Ile  Sllfalien,  Ä^alt, 
S^atron,  3lntmoniaf,  auc^  bie  alfalifd)en  @rben,  toelc^e  inenig  in  SBaffer  löglic^ 
finb,  entj^en  bem  “ißariferblan  (St)an  unb  entfärben  eg  mel)r  ober  meniger 
rafc^,  ba^er  ftefjen  meber  bag  reine  “iparifcrblannoc^foldiegarben,  bie  eg  enthalten, 
auf  ^alf.  Sogar  fol)lenfaure  Salje  mirfen  nad)  unb  nad)  baraiif  ein.  Söfungen 
üon  ^^fali  ober  ^^natron,  mit  “ipariferblau  bigeriert,  bilben  bamit  einerfeitg 
eine  Söfung  bon  gelbem  Sölutlaugenfalj,  anbererfeitg  ^interlaffen  fie  bie  bem 
@el)alte  beg  ^ariferblaug  an  anbert^alb  S^aneifen  entfprec^enbe  (Sifenmenge 
in  f^orm  bon  (Sifenojt)b^^brat  alg  ungelöften  fRüdftanb.  3n  analoger  SBeife 
mirft  51mmoniaf.  Dtefeg  IBer^lten  ber  ^^alfalicn  benu^t  man,  um  ben 
@el)alt  einer  blauen  garbc  an  reinem  ^ariferblau  in  folgenber  Sßeife  quanti* 
tatib  ju  ermitteln. 

Digeriert  man  j.  5  g  ber  ju  ^rüfenben  blauen  garbe  mit  ^Ijfalilauge 
(ibeld)e  gemö^nlid)  feinen  ber  fo  iöft,  bafe  er  bei  ber  nad)folgenben  33e* 

^anblung  mieber  gefällt  mirb),  big  ade  blaue  f^ärbung  berfdiiminben  ift,  gie^t 
bann  bie  entfte!^enbe  ?öfung  ab,  mäft^t  ben  fRüdftanb  meljrcre  9J?ale  mit  Söaff er¬ 
äug,  mag  burc^  Defantieren  gcfc^el)en  fann  unb  bereinigt  ade  glüffigfeiten,  fo 
erfjält  man  in  ber  gefamten  alfalifc^en  Söfung  genau  biefelbe  SJienge  bon 
gelbem  Slutlaugenfolj,  aug  meld)er  bag  nunmel^r  jerfe^te  'ißariferblau  fic^ 
nrfprünglic^  gebilbet  ^at.  Denn  fämtlic^eg  Sqan  beg  letzteren  ift  in  bag  jurüd* 
gebilbete  Slutlaugenfalj  mieber  übergegangen.  31ug  bem  ungelöft  gebliebenen 
9?üdftanbe,  melc^er  teilg  bie  3iifd^e  ber  ^arbe,  teilg  bag  aug  ber 
beg  “iparif erblang  ^erborgegangene  @ifenoj^b!^^brat  enthält,  mirb  leljtereg  mit 
Saljfäure  gelöft  unb  burc^  filtrieren,  fomie  bur^  51ugmaft^en  ber  nun  adein 
^urüdbleibenben  fremben  meinen  3ufdije  bon  biefen  getrennt.  2ßenn  man 
bann  bie  erftere  alfalifd)e,  blutlaugenfaljl}altige  flüffigfeit  mit  Saljfäure  neu» 
tralifiert  unb  hierauf  bie  le^tere  Söfung  bon  ßifenojqbl)i)brat  bamit  bereinigt, 
fo  bilbet  fic^  bag  burd)  obige  33e^nblung  mit  ^^fali  jerfe^te  “iPariferblau  aufg 
neue  unb  jmar  in  ber  urfprüngli^  bor^anbenen  SOienge.  ^Bringt  man  ben 
hierbei  erfolgenben  blauen  9^ieberfd)lag  auf  ein  gemogeneg  filter,  mäfd^t  bod» 
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ftänbig  mit  SBajfer  ou§,  trocfnet  bet  etwa  80  biö  100®  unb  mögt,  fo  erhält 
man  narf)  ^bjug  beö  @emi^t§  öom  gittev,  baS  man  ebeiifo  getvocfnet  gemogen 
^atte,  ba§  ®emid)t  beg  ^ariferblauö,  ba§  in  5  g  ber  unterfud]ten  ^arbe  ent» 
galten  ift,  morau§  fic^  f(^Ue§tic^  i^r  ‘iprojentge^att  an  “ipariferblau  burd^  Sölulti» 
^lijieren  mit  20  unmittelbar  ergibt.  !Diefe  SJletl^obe,  baö  ^ariferblau  in  einer 
garbe  ju  beftimmen,  ift  unter  allen  bie  einfadjfte  unb  fid)erfte. 

§ält  eine  ^arbe  neben  ©c^merfl^at,  ®ipg  unb  S^on  auc^  ©tärle,  fo  ^at 
il)re  ©egenmart  bei  ber  oorangefü^rten  33eftimmung  feinen  Sinflu^  unb  er» 
fdjmert  nur  im  Slnfange  baö  filtrieren.  ^Äuö  S^eublau,  mel(^eS  neben  “i^arifer» 
blau  blo^  ©tärfe  enthält,  fann  man  le^tere  oor  ^nmenbung  bed  obigen  ana» 
l^tifd)en  S^erfa^renö  erft  bur^  Äodjen  mit  fe^r  oerbünnter  (Saljfäure  auSjie§en. 
3n  gleid)er  Söeife  fönnen  bie  übrigen  331au8  be^anbelt  merben,  menn  man 
unter  SSerji^t  auf  bie  (Ermittelung  ber  Bufä^e  nur  bie  obige  ®eftimmung  bed 
i|3ariferblaud  beabfic^tigt. 

Über  ben  ^fJadjmeiS  unb  bie  quoutitatioe  öeftimmung  ber 
folgenbeö  bemerft  merben.  Db  gebrannter  3^on  oor^nben  ift,  erfährt  man 
burd^  digerieren  mit  fonjentrierter  ®d)mefelfäure,  nad]l)erige!8  25erbünnen  mit 
Sßaffer  unb  ?lbfiltrieren  ber  flüffigfeit.  S^erbampft  man  fie  jur  drodne  unb 
übergie^t  ben  9?ücfftanb  mit  äöaffer,  fo  bleibt,  menn  don  oorljanben  mar,  ein 
fanbartiger,  fid)  in  ©äuren  nid)t  löfenber  9?üdftanb  Don  Äiefelfäure,  mä^renb 
baö  2Baffer,  ba§  oon  biefem  fanbartigen  S^iüdfftanbe  abfiltriert  mürbe,  mit 
^mmoniaf  einen  9^ieberfc^lag  toon  meiner,  flodiger  donerbe  gibt.  SBar  un» 
gebrannter  don  oor^anben,  fo  mirb  hierbei  oon  bemfelben  nur  eine  ©pur 
gelöft.  ©^miljt  man  aber  bie  färbe  mit  etmaS  trodteuem  ^alil)l)brat  in  einem 
f leinen  ©ilbertiegel  ober  glüf)t  man  fie  aud^  oorf)er  nur  tüd)tig  burd),  fo  gibt 
fie  bei  gleid^et  33e^anblung  ebenfoüS  bie  obigen  S^eaftionen  beö  gebrannten 
don§.  SBitt  man  bie  ©egenmart  oon  ©ipg  fonftatieren  ober  benfelben  juglei^ 
annd^erunggmeife  quantitatio  beftimmen,  fo  bigeriert  man  bie  färbe  mit  fol)len» 
faurem  Slmmoniaf  menige  dage  lang,  möfd)t  fie  bann  burd)  d)e!antieren  mit 
^Baffer  auS  (ogl.  23b.  I  bei  ©ipg)  unb  fe(jt  oerbünnte  ©aljfäure  ^inju.  9J?an 
f)at  nun  ben  Äalfge^alt  beö  ©ipfeö  in  Söfuug.  23erfe^t  man  biefe  mit  0d)mefel» 
föure,  fo  fällt  ber  Äalf  in  form  oon  ®ip8  nieber.  B^^^  oollftänbigen  21b» 
fd)eibung  be0  le^teren  feljt  man  ber  f  lüffigfeit  211fo^ol  ju,  bringt  ben  ©ipS  auf 
ein  gemogeneö  filter,  mäfd)t  mit  alfo^olifdjem  SBaffer  auö  unb  mägt.  Sßenn 
l)inreid^enb  fo^lenfaureg  21mmouiaf  angemenbet  mürbe,  fo  oerf^minbet  bet 
obigem  (digerieren  juglei^  ^ariferblou  infolge  oon  B^rfetjung,  ferner  mirb 
aud^  bad  ßifenoj-pb  au8  bem  jerfeljten  'i|ßariferblau  burd^  bie  Se^nblung  mit 
©aljfäure  gelöft.  der  S'iüdftanb  ift  bann  meiß  unb  befte^t  etma  no(^  au8 
©d^merfpat  ober  au8  0d)merfpat  unb  don,  morin  man  letzteren,  mie  oorfjin 
ermähnt  ift,  anffu^en  fann.  3;ft  don  Oorljanben,  fo  faun  berfelbe  baburd)  ent» 
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fern!  werben,  bn^  man  eine  Quantität  be8  9?efteö  mit  ^ati^t)brat  jiifammen* 
fdjmiljt,  am  beften  mit  einem  großen  Überjct)u^,  bann  bie  gefd^moljene  ÜJiaffe 
in  Söaffer  löft  unb  mit  öerbünnter  0aIjjäure  neutratifiert.  jDie  Seftanbteile 
beö  Song  werben  ^ierburd)  gelöft,  wä^renb  ber  fd)wefelianre  33arl)t  al§  fd)were§ 
weites  'jßulüer  jurücfbteibt  unb  na^  ^Ibfiltrieren  ber  gtüij'igfeit  gewogen  wirb. 
jDie  Qifferenj  beö  fo  ermittelten  0c^wetfpatgewid)te§  gegen  ba§  @ewid)t  be^ 
■D^üdftanbeg  oor  jener  Seljanblung  mit  ^ati  ufw.  ift  aiö  STon  in  9^ed)nnng 
ju  bringen. 

Genauere  unb  anögebe^ntere  'Jlnal^fen  alg  bie  oben  angegebenen  finb  jur 
praftifc^en  Itnterfudjung  unb  äßertbeftimmung  ber  in  ^rage  fte^enben  färben 
als  wenig  jwedförbernb  nic^t  ju  empfehlen.  Sßodte  man  j.  S3.  and)  nod)  im 
jpejietten  Äiefeterbe  unb  Sonerbe  alö  Seftanbteite  beg  STonS  quantitatio  be* 
ftimmen,  fo  wäre  bamit  einerfeitg  für  bie  23eurteUung  ber  garbe  ein  weiterer 
^n{)att  nid)t  gewonnen,  anbererfeitg  aber  ben  5inforberungen  einer  ooUftänbigen 
quantitatiüen  3lnali)fe  immer  nod)  nid)t  genügt,  benn  biefe  würbe  and)  bie 
Seftimmung  be8  Äatfeö,  ber  ijyiagnefia,  beö  Äali*  unb  ©ifenge^lteö  ufw. 
bebingen.  Unb  l)ätte  man  felbft  biefe  Seftanbteile  im  einjetnen  quantitotio 
beftimmt,  fo  bliebe  man  bod)  barüber  nod)  in  Ungewißheit,  ob  bie  le^tbemertten 
Seftanbteile  bem  STone  angehören  ober  non  unoollftänbigcm  5lugwafchen  ber 
garbe  hevrnhren,  ba  bie  blauen  (Sifenfarben  oft  0alje  auf  baö  hf^^^lnädigftc 
jurüdhalten,  fo  baß  biefe  fid)  überhaupt  ni^t  burcß  ^ugwafd)en  mit  äßaffer 
auö  ben  färben  entfernen  laffen. 

jDa8  reine  2;urnbnllg*331au  unterf(^eibet  fid)  oom  ‘ifJariferblau  bur^  eine 
hellere  ^arbe  unb  jeigt  nie  ben  ftarfen  buntein  Äupferglanj  be§  ^ariferblau^. 
Dag  2;urnbu£tg  =  331au  ift  and)  nie  ein  ^abritat  eigentlid)er  f^arbenfabrifen, 
benn  ba  bag  rote  SSlutlaugenfalj  teurer  ift  alg  bag  gelbe  unb  bie  bamit  ju 
erjielenbe  f^arbe  überbieg  weniger  intenfio  alg  bag  'i]3ari| erblau,  fo  ift  fein  ®rnnb 
Oorhanben,  bag  erftere  331an  an  ©teile  beg  legieren  unb  befferen  anjuwenben 
ober  barjufteden.  ©ogegen  liefern  bie  d)emifchen  gabrifen,  wel^e  roteg  33Iut* 
laugenfalj  bereiten,  bag  STurnbutlg * IBlau  gewiffermaßen  alg  iJfebenprobuft, 
inbem  fie  bie  ?tRntterlauge  beg  roten  ©lutlougenfaljeg ,  aug  weld)er  feine 
Äriftallifationen  mehr  ju  gewinnen  finb,  behufg  möglid)ft  oorteilhafter  5Ser* 
Wertung  mit  (gifenoitriol  fällen. 

SDie  ^rage,  ob  ein  331an  biefeg  jlurnbutlg  *  ©lau  enthält  ober  nid)t,  wirb 
gelöft,  inbem  man  bie  f^arbc,  wie  oon  ben  anberen  flauen  gefagt  ift,  aber  in 
wo!)!  t)erfd)loffenen  ^läf^hchen  mit  Kalilauge  behanbelt,  bann  wohl  augwäfcht, 
bodh  wo  möglid)  unter  Slbhaltung  ber  Suft  unb  mit  auggefochtem  S^affer. 
löehanbelt  man  bann  ben  9?üdftanb  mit  ©aljfäure,  fo  enthält  bie  3luflöfung 
nicht  nur  (gifenoppb,  fonbern  and)  Dppbul  (alfo  (gifendhlorib  unb  ©ifen* 
chlor ür)  unb  gibt  baher  mit  rotem  S31utlaugenfalj  einen  blauen  9'?ieberfd)lag, 
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ein  33en3etg,  ba^  man  mit  2:urnbnn8=S3Iau  jn  tun  ^at.  Senn  man  bie  beiben 
junädjft  rejuttierenben  glüffigteiten,  nämlic^  bie  alfatifdie  ^öfung,  bie  man  non 
einem  Stau  er^citt  unb  bie  jaljfaure  Söfung  beö  9^ü(Iftanbe8  bation,  metcfje 
iebocf)  jo  bereitet  werben  mu^,  ba§  eine  Djtjbation  nic^t  weiter  ftattfinben  fann, 
jujammenmifdjt,  wie  eö  für  bie  Seftimmung  beg  ^arijerblaug  angegeben  ift, 
jo  ert)ätt  man  einen  bem  ®ewi(t)te  nad)  ebenjo  wie  oortjin  ju  bejtiinmenben 
9lieberjd)tag,  ber  bem  ©c^tte  ber  nnterjud^ten  garbe  an  SurnbuHg^SIau  ent* 
jj3ric^t.  3)araug  ge^t  aber  amf)  ^ernor,  ba^  S;urnbun8  *  331au  hierbei  nad^ 
jolgenber  ©lei^ung  entjte^t: 

2FeCl3 +FeCl2  +  2K4Fe(CN)6  =  Fe3[Fe(CN)6]2  +  8  KCl, 

aljo  aug  einer  S^lorterbinbung,  wetd^e  bem  Df^bojcbbut  be8  (gijenS:  Fe2  03,Fe0, 
entjj3ric^t,  unb  gelbem  SStutlaugenjalj  (ogt.  ©.281). 

9^ad]  ganj  genauen  SBerjn^en  im  großen  ergibt  e8  jid),  ba^  au§  100  @e* 
wi^t^teilen  getben  33tuttaugenjatje§  bi6  etwa§  über  79  ©ewid^tSteile  ^arijer* 
btan  ert)alten  werben  fönnen,  aber  meiftenö  ert)ält  man  eine  geringere  Ausbeute, 
weil  ba§  iSlutlaugenjalj  jelten  DöUig  rein  ijt,  jonbern  ojt  einige  ^j3rojente 
j^wejeljaureg  Äali  alö  IBerunreinigung  ent^ölt.  Qn  biejem  gaHe  trübt  jid) 
and)  jeine  Söjung  auj  3uja§  non  (5^1orbart)um  unb  jeijt  beim  ©te^en  einen 
weiten  9fJieberjd)lag  non  jdjWefeljaurem  33ar^t  ab.  !Da8  reine  ^arijerblau, 
wie  e«  auf  oben  bejd)riebene  Seije  burd^  nad^trdglid^e  D^^bation  ober  Släuung 
beS  au§  gelbem  331utlaugenjalje  unb  (Sijennitriol  erzeugten,  anjongö  weiten 
gjieberjd)lage«  erholten  wirb,  l)at,  wie  jd)on  ©.298  bemerft  würbe,  wa^rj^ein* 
lic^  biejelbe  d^emijd^e  ^  ^  Slut* 

laugenjalj  unb  1  9)iol.  (gijenoji)bjolj  gewonnene,  gleid)  bei  jeiner  33ilbung 
blaue  S^ieber jd^lag ,  nämlid^  unter  ^itberüdjii^tigung  be8  Sajjerge^alteö : 
Fe4  [Fe(CN)e]3  +  XH2O.  S3ringt  man  ben  Sajjerge^alt  be§  gelben  331ut* 
laugenjaljeS  mit  in  9ied)nung,  jo  ergibt  jid)  unter  3ugrunbelegung  ber  obigen 
tatjäc^li^en  ittnöbeute  an  “iparijerblan,  jowie  nadl)  Sered^nung  beg  XH2O  ber 
norfteljenben  Formel  =  9  ^quin.  H2O,  benn: 

3  [K4Fe(GN)6  +  3H2O]  =  1266 

geben : 

Fe4[Fe(CN)6]3  +  9  H2O  =  1058, 

entjjjrec^enb  83,6  ^roj.  ber  blauen  Sßerbinbung.  ^erjd)iebene  (g^emifer,  bie 
bag  ^arijerblau  anal^jierten,  fanben  jebod^  barin  einen  ^ö^eren  Sajjergeljalt, 
wo^l  weil  jie  j^^arben  unter jnd^ten,  weldl)e  nid^t  jo  jd^arf  auggetrodnet  waren, 
wag  in  j^arbenjabrilen  jc^on  begwegen  gejd^ie!^t,  bamit  il)r  Äupferglanj  bie 
l)öd^fte  3ntenjität  erreid^e. 
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C.  staue  ^obattforöen. 

1.  ©malte.  (Sft^et. 

Staue  färben  mürben  fc^on  frü§  au8  ben  D}'t)ben  beg  Äobattg,  ober 
ötetrae^r  bireft  aug  ben  ^obalterjen  ^ergeftetlt.  ©iefelben  maren  unb  [tnb 
noc^  gegenmörtig  meniger  btaue  Farben  jur  Senu^nng  für  9}?ater,  atg  ütet= 
metjr  btaue  gema^tene  ©tagmaffen  non  oerfdjiebener  Siefe  unb  getn^eit,  bte 
unter  bem  9Zamen  ©matte  ober  (gfct)et  in  ben  ^anbet  tarnen  unb  immer  nod) 
fommen,  aber  oermöge  i§rer  befonberen  Seft^affen^eit  meifteug  311  anberen 
ted)nifc^en  Sermenbungen  bienen  atg  bie  übrigen  färben.  Dbgtei^  nun  atfo 
biefe  Serbinbungen  nid)t  ^ier^er  getpren,  fo  fott  bod)  baoon  bag  Sßiffengmertere 
angeführt  merben. 

Sßenn  aud)  bie  3Rengen  oon  ^obattoy^but,  bie  man  in  ber  ©matte  oor* 
finbet,  üerfd)ieben  finb,  fo  fd)eint  bod)  barin  eine  Serbiubung  oon  fonftanter 
ßufommenfeljung  oor^anben  ju  fein,  uämtid)  ein  ©ofjpetfitifat  Co0.2Si02 
-f  K2  0.2Si0o.  Äne  SWengen  oon  anberen  ajietattojijben  in  ber  ©matte 
finb  nur  atg  jufätlige  Seimengungen  311  betrad^ten.  ®ie  ©matte  ift  ein  fatf^ 
freieg  ©tag;  menn  eg  ba^er  gegen  bie  ^emifd)en  9?eagen3ien  im  attgemeinen 
3iemti^  inbifferent  ift,  fo  gehört  fie  bod)  311  ben  tei^ter  3erfe^baren  ©täfern 
unb  mirb  3.  S.  oon  fod)enber  ©djmefetfäure  getöft  unb  burd)  ©c^met3en  mit 
©oba  tögtid)  gemad)t.  Son  befonberer  2öid)tigfeit  für  bie  ©üte  beg  i|3robufteg 
ift,  ba^  bie  ein3etnen  Körner  gteic^e  ©rö^e  beftljen  unb  bie  ^arbe  eine  mög* 
tid)ft  rein  t)immetbtaue  fei.  ©in  ing  9^öttid)e  neigenber  g^arbenton  rü^rt  in 
ben  meiften  götten  00m  ©ifengel)ntt  beg  ^i^obufteg  ^er  unb  mad)t  bag  te^tere 
minbermertig.  ®ie  ©matte  mirb  bei  töngerer  ©inmitfung  aud)  burc^  SÖaffer 
etmag  angegriffen,  tnbem  fie  eine  grüntid)e  ^örbung  annimmt. 

®ag  ^obattoj-t)b  mürbe  3ur  ^erftettung  ber  btauen  ©tnfer  311  teuer  fein, 
eg  mirb  beg[)atb  ba3u  t)auptfäc]^ti^  ein  fobatt^attigeg  ©1-3,  ber  ©tnn3!obatt, 
oermenbet,  metd)er  ^obatt,  ©ifen,  i)Zidet,  Tupfer,  Slrfen,  ©d)mefet  ufm. 
eiUtjcitt.  ®ie  ©rse  merben  nid)t  gan3,  fonbern  nur  fomeit  geröftet,  ba^  fid)  bie 
aJtetaHe  3um  großen  Xeite  o):i)bieren  unb  teitg  atg  ©jßbe,  teitg  atg  fd)mefetfaure 
9J?etatto3cl)be,  3um  fteinereu  Seite  aber  atg  5lrfen=  unb  ©d)mefetmetatle  3urüd» 
bteiben.  ©)ieg  gefd)iet)t  in  ^tammöfen  mit  ^3tb3uggfanäten,  mobei  eine  9Jtenge 
arfeniger  ©äure  atg  Dj-ßbationgßrobuft  beg  ?trfeng  aufgefangen  mirb.  S)iefe 
unooaftänbig  geröfteten  ©r3e,  aud)  Baffei'  ejenannt,  merben  mit  ber  gteid)en 
9)Jenge  arfeniger  ©äure  gemeugt  einem  ©tagfa^e  3ugegebeu.  ©)er  3ufa^  ber 
arfenigen  ©äure  erfotgt,  um  itiidet,  ©ifen,  .^u))fer  mieber  mit  3trfen  311 
oereinigen,  metd^e  fi^  bann  atg  ^rfenmetatle  oermöge  i^reg  großen  f)3e3ififct)en 
©eraic^teg  unter  bem  ©tagfalje  in  gönn  eineg  ^ffegntug  —  ber  fogenonnten 
9^icfet»  ober  ^obattfpeife  i —  am  Soben  ber  ©c^met3tieget  anfammetn,  fo 
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ba§  nur  ober  boc^  faft  nur  baS  ^obaltojljb  alö  färbenbe  0ubftanj  in  ben 
©laSjalj  übergebt  unb  baS  blau  färbt.  Dtjue  ben  t>on  5brfen 

mürben  aud^  bte  anbcren  SRetaüe  in  ben  ®Iaöfa^  übergefien  unb  mit  i^rer 
g-arbe  bie  blaue  f^arbe  becinträ^tigen. 

T)er  ^ierju  oermenbete  @la§fa^  ift  ein  meid)eö  ^aliglaS  au§  reiner  calci* 
liierter  ^ottaft^e  unb  Duarjfanb.  mirb  ju  öerineiben  gefuc^t,  ba^  Sonerbe 
unb  falf faltige  Körper  mit  unter  ben  ©laöfalj  fommen,  meit  biefe  bie  f^arbe 
fe^r  t)erabbrücfen.  9'iatron  ftatt  ‘’f3ottafct)e  lä^t  fid)  nii^t  anmenben,  benn  ba* 
bur^  mirb  bie  f^arbe  gteidifattS  ^ernntergebrüdt  unb  erhält  o^nebieö  eine 
fd)Ied)te  S'iüance.  ®ie  Xiefe  ber  f^arbe  beg  ©tafeg  ^ängt  natürü(^  non  ber 
SJienge  beg  jugefeljten  tobatttjattigen  @rjeg,  fomie  non  feinem  ©etjatte  an  Kobalt 
ab  unb  eg  mirb  burc^  iBerfuc^e  im  fteiiien  ermittelt,  in  metdjer  Strenge  bag 
@rj  bem  ©tagfaije  für  eine  gegebene  garbe  beg  ©lafeg  beijugeben  ift. 

®ag  ©c^metjen  beg  ©tagfa^eg  gef^ietjt  in  einem  Dfen  unb  in  eben 
fotdjen  jliegetn,  mie  fie  jur  ©lagfabrifation  gebraud)t  merben  ober  bie  menig 
baoon  abmeidjen.  3)ie  ^rbeitgöffnungen ,  mooon  für  feben  Siegel  eine  oor* 
Rauben  ift,  bienen  nur  jum  Einträgen  beg  ©lagfa^eg  unb  beg  geröfteten  (Srjeg, 
fomie  jnm  litgfc^öpfen  beg  ©lafeg,  menn  bagfelbe  gel)örig  gefi^molsen,  gerührt 
unb  bnrc^  ^Ibfeijenlaffen  bei  tüdjtiger  f^eiierung,  mobei  fid)  bie  ^Irfenmetalle, 
mie  fd)on  ermä()nt,  alg  „©peifen"  ju  iöoben  feigen,  gereinigt  morben  ift.  Sag 
gefc^moljene  blaue  ^obaltglag  mirb  bireft  in  Söaffer  anggefd)öpft,  mobnrd^  eg 
jerfpringt  unb  mürbe  mirb.  ©g  mirb  bann  unter  “ipoc^ftampfen  jerfto^en,  bie 
in  einem  Sroge  arbeiten,  in  meld^e  bie  ©laginaffe  gemorfen  mirb,  mät)renb 
barin  beftänbig  ein  bünner  2öafferftra§t  ju*  unb  abläuft.  Sag  ablaufenbe 
235affer  nimmt  blo§  Seile  oon  größerer  f^ein^eit  mit  fi(^,  unb  inbem  eg  nad)^er 
mel)rere  Sröge  burd]läuft,  morin  eg  non  feiner  ©efc^minbigleit  einbü^t,  fegt  eg 
nad)  bem  ©rabe  ber  gein^eit  unb  ©c^mere  auf  feinem  SBege  nad)  unb  nac^ 
alleg  mitgefd^memmte  ©lag  ab  unb  läuft  fc^lie^lid)  flar  meg.  Dber  bag  ©lag 
mirb  nur  geflogen  unb  jmifdjen  ©ranitfteinen  mie  ber  ©d)m_erfpat  unb  bag 
Sleimei^  gemal)len  unb  nad)l)er  in  Sßaffer  aufgerü^rt  unb  gefd)lämmt,  mobei 
bag  gröbfte  “ipnloer  fid)  immer  juerft  unb  feft  jn  33oben  fe(§t,  nnb  nod)  einmal 
gemahlen  ober  and)  alg  ©treufanb  oermertet  mirb.  Sie  feinere  blaue  f^arbe 
mirb  jebenfatlg  mieberl)olt  gefc^lämmt,  um  ganj  feine  Seile  alg  ©fd)el  abju* 
fonbern,  melc^eg  ein  IjeHeg,  meniger  gefärbteg  ©lag  ift  nnb  häufig  mieber  mit 
bem  ©lagfa^e  jufammengefc^moljen  mirb.  Sie  reine  ©malte  mirb  bann 
getrodnet  unb  gefiebt.  @g  genügt  gemö^nlid^,  auf  einer  f^abrit  brei  ©orten 
©malte,  biinfle,  mittlere  nnb  ganj  ^eüe,  ^erjuftetlen,  ade  übrigen  merben  bann 
baraug  burd)  SJiifd^en  l^eroor gebraut;  eg  gibt  f^^abrifen,  bie  fid)  blo^  mit  bem 
iDiifc^en  oerf^iebener  f^abrifate  befc^äftigen  unb  babiivd)  befonberg  angenehme 
Söne  l)eroorbringen. 
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jDtefe  bloue  ^arbe  ift  aßerbingS  tote  alle  kobaltblau«  fel^r  bauer^aft,  aber 
ber  SJtaler  benutzt  fie  ^öd)ften«  al«  2Bafferfarbe  bei  ber  SBanbntaleret ;  i^re 
^äufigfte  ^ntuenbung  fanb  fie  früher  juni  S3Iäuen  ber  f^eiutoonb  unb  be« 
^apierjeugeS,  fotoie  jum  S3Iaufärben  oon  ®Ia«  unb  S^öpfertoaren,  iuoju  fie  uod) 
gebraut^t  toirb,  inäfirenb  fie  beim  33Iöuen  fe^t  grö^tenteil«  burd^  Ultramarin 
nerbrängt  ift. 

2.  königöblou,.  kobaltblau,  Sltjenarböbtau,  kobaltuttramarin, 
^eit^ner«  33Iau. 

jDiefeö  33Iau,  melct)e«  ju  feber  ?trt  9JiaIerei  gebraucfjt  n3erben  fann,  bie 
größte  UnöeränberHd)feit  gegen  alte  äußeren  ©inftüffe  jeigt  gerabe  mie  bie 
©matte  unb  oon  einer  bie  bunfetften  Ultramarine  faft  übertreffenben  feurigen 
g^arbe  ift,  mürbe  frli^er  fet)r  häufig  bargeftetit,  unter  ben  obigen  Sejei^nungen 
in  ben  §onbet  gebradjt  unb  an  ©teüe  be«  Ultramarin«  in  au«gebet)ntem  SJta^e 
angemenbet.  5y?euerbing«  ift  ba«  kobaltblau  jebod^  au«  faft  allen  feinen  5tn= 
menbungen  burd^  ben  fünfttid)en  Ultramarin  oerbröngt,  befonber«  meit  ber 
te^tere  einen  er^ebli^  geringeren  §anbet«prei«  ^t,  fo  ba^  fid)  bie  23enu^ung 
be«  kobattbtau«  gegenmärtig  faft  au«fd)tie^Ud)  auf  biefenige  im  ißotteriefa^e 
befd^rönft.  ®eun  hierbei  fann  e«  ni^t  burd^  ben  fünfttidien  Ultramarin 
erfe^t  merben,  ba  ber  le^tere  fid^  ni^t  mit  Sorap  ober  33teigta«ftüffen  ju= 
fammenfdjmetjen  tä^t,  o^ne  eine  d)emifdf)e  Ummanbtung  ju  erteiben  unb  feine 
f^arbe  ju  oertieren. 

®ie  ©runbtage  biefer  f^arbe  ift  entmeber  nur  kobattojpbut  unb  ^^on* 
erbe  ober  beibe  unb  au^  3^ttfoppb.  S^m  erften  bie  f^arbe 

btau  mit  röttid^em  ©tid^,  im  anberen  rein  btou,  ober  bei  met)r  ^in^ojpb  mit 
grüntid^em  ©tid^.  3^re  Stiefe  ^ngt  non  ber  SJtenge  be«  kobattojpbut«  ab, 
metd^e  barin  entf)atten  ift.  9)ian  ftettt  biefe  f^arbe  am  einfad) ften  f)er,  inbem 
man  j.  33.  100  @emid§t«teite  3ttaun  mit  ober  o^ne  3i>ifuitriot  mit  5  bi« 
10  ®emi^t«teiten  fdtjmefetfaurem  kobattojpbut,  C0SO4  -f-  THgO,  kobattoitriot, 
jur  ^Jrodne  einbampft  unb  ben  9iücfftanb  7  bi«  8  ©tunben  im  Sieget  in  einem 
3Binbofen  auf  ba«  l^eftigfte  gtil^t,  mobei  alte  ober  bie  meifte  ©d)mefetfäure  oer* 
ftüd^tigt  mirb  unb  bie  btaue  f^orbe  jnrüd'bteibt.  koftfpietiger  mirb  bie  f^arbe, 
menn  man  fid)  erft  Sonerbe^pbrat  bur^  f^ätlen  be«  3tlaun«  mit  ©oba  ober 
^ottaf^e  unb  3tu«mafd^en  bereitet,  ba«fetbe  trodnet  unb  bann  mit  fd^mefet= 
faurem,  fatpeterfaurcm  ober  p!^o«p§orfaurem  kobattojpbut  gtü!§t.  ®ie  f^öllung 
ber  Sonerbe  mac^t  bei  biefem  teijteren  33erfa^ren  ba«  Stau  fe^r  teuer,  bei 
erfterem  ba«  erforberIid)e  ftarfe  ©tü^en.  Sietlei^t  märe  bie  fe^t  Oon  bcn= 
fenigen  ©obafabrifen,  metd^e  ©oba  au«  krpotitt)  barftetten,  ^u  er^attenbe  Son- 
erbe  geeignet,  bie  garbe  billiger  al«  bi«^er  t)erpftetlen.  Surc^  eine  berartigc 
mo^tfeitere  ©eminnung  mürbe  bie  f^arbe  in  ben  ©tanb  gefegt  merben,  fic^ 
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tüieber  unter  ben  blauen  SJJaterfarben  in  Dl  einen  ^la^  ju  erringen,  ben  fie 
o^ne  aüen  öei’bient.  (Sin  billiger  ^erftellungö^reiö  bieder  ^arbe  n)irb 

ferner  gegenwärtig  babur^  ermöglid)t,  ba^  auc^  ber  '^rei§  beö  Äobaltoyt)bnl^ 
nnb  feiner  ©alje  gegen  früher  bebeutenb  ^ernntergegangen  ift,  weil  man  fidjere 
3Serfal)ren  ermittelt  !^at,  um  baö  ^obaltoj^b  non  anberen  SJietatloi'^ben  jn 
trennen,  mit  weld)en  gemifd)t  e8  ftet§  bei  Se^anblung  ber  geröfteten  f obalt* 
faltigen  (Srje  mit  ©äuren  in  f?öfung  erl)alten  wirb.  jDad  ^obalto{l)b  fommt 
jeljt  ate  §anbel§ware  nor  unb  jwar  al8  D^'^bulojc^b :  CogOg,  CoO,  in  welcher 
gorm  e8  fid)  in  ©äuren  fd^wer  löft.  23erbamf)ft  man  aber  bamit  gemengte^ 
35itriolöl,  fo  bleibt  ald  0^üdftanb  rofenrote^,  wafferfreieS,  f^wefelfaureö  Äobalt* 
ojtjbul,  welc^ed  ju  allen  oerwenbbar  nnb  in  SBaffer  leid)t  löSlid^  ift, 

aui^  barauö  friftaKifiert  erhalten  werben  fann. 

'!}31)ogpl)orfanre§  Äobaltoj^bul*Bitt^o3:^b,  CoZn2(P04)2,  ift  eine 
f^öne  blaue  garbe,  fowo^l  nor  al8  nad)  bem  ©litten,  fommt  ober  ju  teuer  ju 
ftel^en,  al§  bo^  fie  fic^  alg  ^[Ralerforbe  empfehlen  würbe.  Diefelbe  fann  febod) 
in  ber  ^orjeClanmalerei  oerwenbet  werben. 

3.  Coeruleum.  Bleu  Coelestique.  B^iit^f^iureö  ^obaltojpbul. 

Unter  biefem  9^amen  fommt  lebiglid)  für  ^unftmalerei  eine 

garbe  im  ^anbel  nor,  weldje  al§  färbenben  S3eftanbteil  jinnfaureS  ^obaltojpbul 
enthält.  (Sg  wirb  baburd)  erhalten,  ba§  man  120  STle.  .^obaltoitriol  mit 
100  ^In.  Bittufalj  unb  100  21n.  treibe  innig  mengt,  baö  ©emifd)  hierauf 
im  Stiegel  glü^t,  nadj^er  baö  ^robuft  auöwäffert  nnb  jerreibt.  (S8  befteljt 
bann  au§  ungefähr  50  Biti^ioppb :  Zn02,  18  ^obaltojpbul:  CoO  unb  30  bi^ 
32  fdjwefelfanrem  ^alf.  SDie  f^arbe  ift  l^immelblau,  ^at  auc^  bei  Sampenlid^t 
biefe  f^arbe  unb  lä^t  fi^  felbft  mit  33oraj  jufammenf^meljen,  ol)ue  ba^  fie 
il)re  S^üance  neränbert.  ©ie  wirb  mit  9iücffid)t  auf  biefe  (Sigenfdjaft  benn 
and)  norwiegenb  in  ber  äJialerei  auf  SporjeHan  unb  ©teingut  oerwenbet. 

D.  Ultramarine. 

1.  SDie  Biifötttmenfeljung  beö  natürlichen  unb  beö  fünftli^en 
Ultramarins.  (Sf)emie  ber  Ultramarine. 

®aS  natürliche  Ultramarin  ober  ber  Safurftein  ift  ein  ©emenge  Oer* 
fChiebener  ÜKineralien.  Bt^^edS  Darftellung  beS  gefchäljten  blauen  f^arbftoffeS 
würbe  ber  Safurftein  wieberholt  auSgeglüht  unb  febeSmal  in  @ffig  unb  SBaffer 
abgelöfd)t,  jerrieben  nnb  gefiebt,  baS  Sßuloer  bann  auf  einem  Steibftein  mit 
einem  bidflüffigen  ©emif^  auS  §onig,  SDradjenblut  unb  Sßaffer  oerrieben, 
getrodnet,  mit  fd)Wad)er  alfalifd)er  Sauge  oon  Sßeinrebenafche  gewafchen,  noch* 
malS  getrodnet  unb  jerrieben.  ^InbererfeitS  würbe  burch  B^fö^ioenf^meljen 
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üon  Äotop^onium  ,  meinem  ^ed) ,  gelbem  3Bad)ö  imb  Seinöl  ein  Äitt 
(?!??aftij)  bargeftellt,  bent  man  in  gef c^mol jenem  ^uftanbe  mittel«  eine«  Siebe« 
fein  gleite«  @ett)id)t  be«  Safnrfteinpulner«  einöerleibte,  morauf  ba«  (Sanje  in 
falte«  Sßaffer  gemorfen  unb  burö^gefnetet  mürbe.  2)ie  SDlaffe  mürbe  nunmehr 
in  einem  Tudje  mieber^olt  mit  frifö^em  laurnarmem  äßaffer  gefnetet.  ®urd) 
biefe  ‘ißrojebur  mürbe  eine  S^rennung  be«  ^ulner«  in  frembe  unb  in  ftarf 
gefärbte  33eftanbteile  erjielt,  inbem  bie  erfteren  nom  ^itt  jurüdge^alten  mürben, 
bic  letzteren  fid)  im  Gaffer  allmäljlid)  abfeljten.  ®a«  Ultramarin  fe^t  fic^  in 
ben  einjetnen  ©efä^en  in  nerfdjiebenen  f^arbenabftufnngen  ab,  mobei  ba«  crfte 
bie  bunfelfte  fJJüance,  ba«  letjte  bie  ^eUfte  ergibt.  9}?an  erhielt  inbe«  feiten 
mef)r  al«  4  bi«  0  ^roj.  2lu«beute,  moburö^  fiö^  ber  teure  f)3rei«  biefer  garbe, 
ber  bem  be«  @olbe«  gleiö^  mar,  erflärt.  33i«  ju  beginn  be«  Vorigen  3faf)r= 
^unbert«  mar  bie  d)emifd)e  3wf<ii^iwenfe(jung  ber  garbe  niö^t  befannt;  mau 
fa^te  nur  bie  äJieinung,  ba§  im  Ultramarin  ein  S^mermetall  (@ifen  ober 
Tupfer)  enthalten  fei  unb  bie  f^örbung  oeranlaffe.  (Srft  im  Sa^re  1806  mürbe 
biefe  ?lnfid)t  burd)  Slement  unb  deforme«  miberlegt  unb  oon  if)nen  and) 
bie  erfte  '3Inregung  jnr  ^erfteüung  be«  fünfttid]en  Ultramarin«  gegeben.  (Sinige 
Älar^eit  bradjten  erft  bie  neueren  Unterfudjungen  Don  33rögger  unb  33äcf* 
ftröm  (1890),  meld)e  nad)gemiefen  ^aben,  ba^  and)  ba«  reinfte  natürli^e 
Ultramarin  jii  Vs  (i)bfean)  unb  Sobalit^  unb  nur  ju  Vs 

mirflic^em  Ultramarinfarbftoff  beftel)t,  beffen  3wfatttttienfe|ung  meiter  unten 
bei  ber  SSefprediung  ber  c^emifc^en  ^onftitution  be«  Ultramarin«  ermähnt 
merben  mirb. 

On  ber  nebenfte^enben  Sabede  mirb  ein  25ergleid)  ber 
be«  natürlid)en  unb  be«  fünftli^en  Ultramarin«  gegeben. 

Sinige  nähere  2)aten  über  bie  3ufammenfeljung  be«  natürlichen  Ultra* 
marin«  merben  meiter  unten  bei  ber  33eff)red)ung  ber  fiefelarmen  53erbinbungen 
ber  hohen  Sd)mefctung«ftufe  gegeben  merben. 

2öie  bereit«  ermähnt,  mürbe  bie  fünfttid)e  ®arftellung  be«  Ultra* 
marin«  burch  bie  ^nal^fen  oon  Element  unb  ®eforme«  angeregt  unb  fanb 
nad)trägtich  Unterftü^ung  burd)  gelegentli^e  Sluffinbung  blaufarbiger  ?[daffen 
in  bem  SlRauermerf  ber  Sobaöfen.  ^ermann  beobad)tete  biefelben  fd)on  ju 
Slnfang  be«  oorigen  Sahrhnnbert«  unb  gab  1811  größere  'ißroben  an  ^llaf)* 
roth  behuf«  Unterfuchung.  1824  mürbe  Don  ber  Societe  d’Encouragement 
pour  l’industrie  nationale  ein  ^rei«  Oon  6000  f^rc«.  auf  bie  ©rfinbung  eine« 
mohlfeilen  55erfahren«  jur  f^abrifation  be«  Ultramarin«,  melihe«  nicht  über 
300f5^rc«.  l^ro  Kilogramm  foften  burfte,  au«gefel^t,  eine  3lufgabe,  bie  1828  non 
@uimet  gelöft  mürbe,  mährenb  anbererfeit«  ©melin  bemie«,  ba^  er  gleich* 
jeitig  mit  ©nimet  an  ber  erfolgreidjen  Söfung  be«  ‘ißroblem«  gearbeitet  hatte. 
3lud)  , Zottig  hot  1828  in  ber  fOiei^ener  fporjellanmanufaftur  ein  jDar* 
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9^atürttd)e8  Ultramarin. 


fHacl)  (Element 
unb  2)efornte§ 

®melin 

ßiejeljäure . 

35,8 

47,31 

2:onerbe . 

34,8 

22,00 

5lQtrDn . 

23,2 

12,08 

. 

3,1 

1,55 

Sdjmefelfaure . 

— 

4,68 

©cbrtjefcl  .  .  .  .  ' . 

3,1 

0,19 

SBaffer  unb  organtfcbe  Stoffe 

— 

12,21 

Äünftlidieö  Ultramarin. 


5Ract) 

SSarrentrann 

31a(^ 

6If  en 

35runner 

9iQcb 

^Ot)I 

ßiefelfäure  ;  .  .  .  . 

45,60 

40,0 

32,54 

36,67 

Jionerbe . 

23,31 

29,5 

25,25 

32,12 

Hatvon . 

21,47 

23,0 

16,91 

21,45 

i?ali . 

1,75 

— 

— 

— 

mt . 

0,02 

— 

2,38 

— 

©(Jbmefelfäure  .... 

3,83 

3,4 

— 

2,08 

Sd)tt)efel . 

1,69 

4,1 

11,63 

7,22 

ßifen . 

1,06 

1,0 

2,25 

Sf)ar 

SBaffei . 

— 

— 

— 

— 

©ouerftoff . 

— 

— 

9,04 

0,53 

fteUunggnerfai)ren  anggearbeitet,  nadjbem  er  ba§  Auftreten  einer  Hanen  ^arbe 
bei  ber  ^erfteüung  bleifreier,  unter  25erraenbung  non  9^ntriumfulfat  l^ergeftettter 
©lafuren  beoba^tet  nnb  biefelbe  atö  Ultramarin  erfannt  ^atte.  Zottig 
manbte  nrf^jrünglid^  SfJatriumfnlfat  nnb  ^o^le  an,  ging  bann  aber  jnr  S3er* 
menbung  non  ©oba,  ©d^tnefel  [nnb  ^o^le  über.  1829  mürbe  bie  nene  f^arbe 
als  Safnrfteinblan  non  äRei^en  au8  in  ben  §anbel  gebrai^^t.  SDie  ©ntfte^nng 
meiterer  f^abrifation  in  ®eutfd)lanb  batiert  non  1834  (Senerfnö  in  SBermel^* 
firc^en)  nnb  1838  (Se^tauf  nnb  §eine  in  ^fiUrnberg);  nac^  Sid)tenberger 
arbeitete  i^enertuS  für  gemöf)nli(^e  ©orten  nac^  bem  fogenannten  reinen 
©ulfatnerfa^ren,  für  beffere  nac^  bem  reinen  ©obanerfaljren,  md^renb  Set)fauf 
namentüd)  ba8  erftere  jur  SBoüfommen^eit  bvad^te.  ©ie  meiteren  f^abriten 
entftanben  bann  in  rafd)er  f^olge;  non  1840  big  1849  nier  in  ©entf^lanb, 
fe  eine  in  Dfterrei^  nnb  ^Belgien  nnb  jmei  in  teid) ;  non  1850  big  1859 
ac^t  in  jDeutfc^lanb,  jmei  in  f^ranfrei^-,  non  1860  big  1872  ad)t  in  ©entfd)- 
lanb  nnb  fe  eine  in  ^ranfreid)  nnb  in  Öfterreid^.  tiefer  93eftanb  bürfte  big 
1885  gleid^  geblieben  fein,  erfuhr  aber  non  biefem  ^^itpunlte  ab  infolge  ber 
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Sßereimgung  mehrerer  beutfd^er  gabvifen  ju  einer  ^ftiengejeUfc^aft  einen  9^ürf* 
gang,  ©egenwärtig  befielen  im  ganjen  etma  brei^ig  gabrifen,  mobon  je^n 
in  ®entfd)tanb,  bvei  in  Dfterreic^,  bier  in  granfreid),  jmei  in  ^Belgien,  hier  in 
(gnglanb,  hier  in  9?u^Ianb,  jmei  in  9brbamerifa.  IDie  ©efamtprobuUion 
beträgt  na^  9^.  §  offmann  gur  6  500000  kg  im  Sßerte  bon 

3  500000  Jt  in  jDentfdjIanb  unb  etioa  8750000kgim  iBertebon  4  935000^/^ 
in  ben  übrigen  ^änbern. 

iöebor  mir  jur  (Srörterung  ber  te^nif^en  f^abrifationgroeife  beö  Ultras 
marine  übergeben,  mögen  bem  Sterna  feiner  d)emif^en  Äonftitution  nnb 
3ufammenfe^nng  einige  allgemeine  ®efid)tgpunf te  borangefdjidt  merben. 

'Die  2Borte  ©metinS,  ba^  fi^  nac^  ben  bamatigen  ^enntniffen  nic^t 
entfö^eiben  lä^t,  in  melier  ißerbinbung  ber  ©^mefet  bie  gärbung  beS  Ultra* 
marinS  bemirfe  bjro.  in  ben  jä^lrei^en  big  fe^t  befannt  gemorbenen  Ultramarin* 
berbinbungen  enttjatten  fei,  bemalten  au^  gegenmärtig  if)re  ©ültigfeit.  Die 
?öfnng  beg  iprobtemg  ift  um  fo  f^mieriger,  alg  über  bie  ®runbeigenfd)aften 
ber  met)ratomigen  (älementc  ©iticium  unb  9Uuminium  nod)  menig  fi^ereg 
befannt  ift  unb  bie  53erbinbunggmöglid^feiten  berfelben  mit  anberen  (gfementen 
fef)r  jabfrei^  finb.  Die  ©itifate  unb  ©iUfat*9fUtminate  finb  unlögficb,  fd)mer 
unb  ohne  ßerfe^ung  ni^t  f^mefjbar  unb  i^rer  äJJoIefulargrö^e  naöb  n^t 
unterfucbt.  Durch  ^injutreten  beg  ©^mefefg  merben  bie  ©cbmierigfeiten  no^ 
erhöbt.  (Srft  in  neuerer  3^^^  (1873)  b<it  9^.  .^offmann  bie  anati)tifd)e 
9JJetbobe  burd)  quantitatibe  Seftimmung  ber  bei  ber  Ultramaring 

bur(^  ©äuren  nebeneinanber  auftretenben  ©öhmefelberbinbnngen  berboüfommnet. 
93ei  bem  junäcbft  in  33etrad)t  fommenben  9iatriumultramarin  finb  je  na^  bem 
.^iefelgebalt  jmei  ©ruppen  beg  fiefelarmen  unb  beg  fiefelret^en  Ultramaring  ju 
uuterfd)eiben ;  ju  ben  erfteren  gehört  bag  Ultramarin  beg  Safurfteing  unb  bag 
beg  älteren  ^abrifbetriebeg ;  bag  fiefelrei^e  Ultramarin  batiert  bon  ber  SD^itte 
beg  borigen  Sfabrbunbertg.  3«'^  Darfteüung  beg  fiefelarmen  Ultramaring 
benötigt  man  beg  ©ilifatg  3Si2Al2  07,  beg  fiefelreidjen  beg  ©ilifatg  2Si3Al2  09 
berart,  ba§  bag  ißerbältnig  jmifcben  ^iefelfäure  unb  Donerbe  für  erftereg  1,17, 
für  le^tereg  1,76  beträgt. 

Die  äJiolefulargrö^e  unb  bie  ^onftitution  ber  Ultramarine  finb  nod)  gänj* 
li(^  unbeftimmt,  mit  ©idberbeit  ermittelt  finb  aber  für  bie  9J?ebrjabl  berfelben 
bie  gleiöbbleibenbe  projentifd)e  3ufammenfeljung  unb  bie  friftaHinif^e  33efcbaffen* 
beit.  Damit  finb  fie  alg  mirflidje,  einbeitlidje,  d]emifd)e  SSerbinbungen  cbaraf* 
terifiert.  Sei  ber  (Sinmirfung  alfalifd)er  ©ubftanjen  in  ber  ©lübbi^c  auf  bie 
oben  ermähnten  ©ilifate  merben  Sermanbtf^aftgeinbeiten  frei,  mclöbe  bie  91uf* 
nähme  meiterer  91tomgruppen  ermöglid)en,  j.  S.  oon  Dppben  unb  ©ulfiben  ber 
9llfalien  unb  baraug  ableitbaren  Serbinbungen.  Dag  aufgenommene  9?atrium* 
oppb  führt  erft  bnr^  meiterc  Seränberungen  ju  ben  Ultramarinen,  mährenb  bag 
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9?atriumiulfib  bie  leiteten  unmittelbar  erjeugt.  ®ie  33eränberungen  erfolgen 
in  ü^nlic^er  ^rt  unb  SBeifc,  mie  an  ben  ©eitenfetten  organifrfjer  53erbinbungen, 
inbeni  Einlagerungen,  Elugtaufc^  unb  Elbff)altungen  erfolgen  fönnen,  o§ne  ba^ 
bie  ESerbinbung  mit  bem  ©ilifatmolefül  aufgehoben  mirb.  SDie  erfte  55erbinbung 
ber  fiefelarmen  9?eil)e,  bag  mei|e  Ultramarin,  entfteht,  menn  in  bem  oor^er 
gebilbeten  Elatriumaluminiumfilifat,  Sig AlgNaioOge,  jmei  Eitome  ©auerftoff 
burd)  jmei  Eitome  ©chmefel  erfe^t  merben  ober  wenn  non  oornherein  jugteidh 
EEatriumojhb  unb  EEatriummonofulfib  oon  bem  urfprünglidjen  ©ilifat  SigAlg  Ogi 
nufgenommen  merben.  ®ie  ESerbinbung  bed  9Eatriumojt)bd  ift  eine  feftere,  bie 
be§  EEatriumfulfibö  eine  lofere.  EBirb  bem  mit  EEatrium  gleichfam  gefättigten 
©efamtmoleful  bed  meinen  Ultramoiing  burd)  9teagenjien,  bie  leid)t  einfache 
Elatriumfalje  bilben  fönnen,  fo  niel  EJatrium  entzogen,  ba^  bie  E3inbungömeife 
bed  ©d)mefel8  toon  ber  beö  EJionofulfibS  in  bie  be8  ®ifulfibd  übergeht,  fo  ent* 
fteht  baö  grüne  Ultramarin  unb  burth  meiteren  f^^ortgang  ber  E^eaftion  big 
ju  bem  2;etrafulflb  bag  blaue  Ultramarin  beg  gabrifbetriebeg.  ^J)ie  Efe» 
aftionen  fönnen  big  jur  tiottenbeten  E3laubilbung  ber  nieberen  ©^roefelunggftufe 
in  ber  fiefelarmen  9?eihe  leidht  berfolgt  merben,  obmoht  fie  noch  Qdnjli^ 
aufgeftört  finb.  ®ag  (Snbergebnig  ber  E3laubilbung  befteht  in  bem  Elugtritt 
non  EJatrium  aug  ber  ©ulfibfeite  beg  grünen  unb  meinen  Ultramaring,  mobei 
norübergehenb  auch  ein  fold)eg  aug  ber  ©ilifatfeite  ftattfinbet  unb  fpäter  burch 
bag  E^atrium  non  ber  ©ulfibfeite  unb  bem  ©auerftoff  ber  Buft  erfe^t  mirb. 
jDiefe  norübergehenb  entftehenben,  on  ©auerftoff  ärmeren  E5erbinbungen  fd)einen 
non  f^muljig  blaugrüner  gärbung  ju  fein. 

jDie  E3laubilbung  ber  höh^^^’^  ©^mefelunggftufe  erfolgt  folnohl  in  ber 
fiefelarmen,  mie  in  ber  fiefelreidjen  Eieihe  jum  S^eil  ober  noUftänbig  bereitg 
beim  fRohbrennen  nnb  fann  baher  nid)t  näher  unterfud)t  merben.  @g  fann 
aber  angenommen  merben,  ba^  h^^^^  biefelben  Eieaftionen  mie  bei  ber  niebereu 
©chmefelunggftufe  ftottfinben.  ®ag  E3erhältnig  beg  blauen  Ultramaring  ber 
nieberen  ©^mefelnnggftufe  ju  bem  ber  höhe^^en  ©d)mefefunggftufe  mirb  burd) 
bie  f^ormeln  Sig  Alg  Na^  Sa  O24  (niebere  ©tufe)  unb  SigAlg  Na8S4  024  (höhere 
©tufe)  auggebrüdt.  (Sg  liegt  nun  ber  (Sebanfe  nahe,  ba^  bag  E3lau  ber  nie* 
beren  ©d)mefelunggftufe  feine  einheitli^e  E3erbinbung,  fonbern  ein  me^anifd)eg 
ober  molefulareg  ©emifch  non  einem  EJiolefül  beg  E3taug  höherer  ©öhmefelungg* 
ftufe  mit  einem  EIJiolefül  beg  ©runbfilifatg  fei,  melcheg  burch  formet 
Sig  Al6Na8S4  024  +  SigAlgNag024  auggebrüdt  merben  fönnte.  f^ür  biefe 
Eluffaffung  fprecpen  laut  Ei.  .^offmann  bie  ftetg  gleichbleibenbe  projentiföhe 
^ufammenfe^ung  beg  E3laug  ber  nieberen  ©tufe,  bag  nerfd)iebene  E3erhalten  ber 
beiben  Ultramarinnerbinbungen  bei  ihrer  (äntftehung  im  EErennen,  bie  phpfi* 
falifd)en  (Sigenf(^aften  unb  ihr  nerfd)iebeneg  E3erhalten  gegen  Eieagenjien.  E3ei 
ber  nieberen  ©tufe  entftcht  im  Eiohbrennen  nur  grüneg  Ultramarin  unb  fann 

©cntcle,  garbeufabrifatioii.  II.  3.  Slufl.  21 
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im  geitibrennen  nur  fd)mtertg  in  blauet  übevgefü^rt  luerben,  mäbrenb  bei  bev 
!^öl)eren  0tufe  umgefe^rt  ba§  9?o!^brennen  berart  Ieid)t  ba§  blaue  @nb))robutt 
ergibt,  ba^  bag  reine  @rün  biefer  ©tufe  bisher  nid)t  ^ergefteHt  merben  tonnte. 

®ie  (Sntfte^ung  be§  roten  Ultramarins  auS  bem  blauen  ift  noc^  nid)t 
genügenb  aufgeflärt.  (SS  fc^eint  aber  mit  einiger  ©erai^^eit  feftjuftel)en,  ba^ 
hierbei  baS  '^ol^fulfib  beS  blauen  Ultramarins  bnrd)  meiteren  21uStritt  Oon 
9^atrium  unb  5lufna^me  non  ©auerftoff  gänjlid)  in  ein  Dj:l)fnlfib  non  un= 
befannter  3ufö^ttmenfe|ung  übergebt. 

Unterfudjungen  ber  meinen,  grünen  unb  blauen  Ultramarine  ber  fiefel* 
armen  9?ei^e  ejifticren  f^on  feit  älterer  3eit-  33ereitS  ©melin  l)at  beobad)tet, 
ba^  bei  ber  erften  ©imnirfung  non  ©c^mefelnerbinbungen  beS  ff^atriumS  auf 
ein  ©emif^  non  ^iefelfönre  nnb  Stonerbe  in  beftimmtem  5ltomnerl)ältniS  ober 
auf  reinen  Son  eine  gelbgefärbte  33erbinbung  entfte^t,  meldje  als  n3ei§eS  Ultra- 
marin  angefel)en  merben  fann ;  unter  SRittnirfung  beS  SuftfauerftoffS  ge^t  bie* 
felbe  juerft  in  ©rün,  bann  in  ®lau  über,  ©melin  fanb  and)  (1828),  bag 
bei  ber  3ei^fe|ung  beS  natürlichen  Ultramarins  ©d)tt3ef elmaff erftoff,  ©d)mcfel' 
fänre  nnb  ©dimefel  entftehen  unb  roeil  er  baSfelbe  5Serl)alten  beim  fün[tlid)en 
331an  norfanb,  fo  fprad)  er  bie  ißermutung  auS,  ba§  im  Ultramarin  mehrfach 
©^mefelnatrium  ober  unterf^hwefligfoureS  fJiatrium  norhanben  fein  müffe.  S)ie 
f:päter  (1840 bis  1855)  auSgeführten  '31nali)fen  non  33arrentraf3fD,  i^el)tauf, 
©ISner,  SSrnnner  laffen  erfennen,  ba^  bäS  ju  jener  ,3eit  bargeftellte  Ultra* 
marin  ber  fiefelarmen  fReihe  non  nieberer  ©d)mefelungSftufe  angehörte.  33on 
1855  bis  1861  mürben  jahlreidje  Unterfuchnngen  non  ©töljel,  33reuniin, 
SBilfenS,  ©entele,  fRitter,  33oecfmann  auSgeführt,  meld)e  bemiefen,  ba^ 
bem  bis  bahin  allein  befannten  Ultramarin  ber  ermähnten  ©rupfte  baS  ber 
höheren  ©chmefelungSftnfe  auS  ber  tiefelarmen  unb  ber  fiefelreid)en  ffieihe  hin- 
jutrat,  ein  Umftanb,  ber  mehreren  ber  genannten  21utoren  nnbetannt  blieb. 
S3on  befonberem  SBerte  finb  gegenmärtig  nod)  bie  ^nalpfen  non  iBoedmann, 
meil  fie  bie  einzigen  finb,  bie  bie  3uffinimenfe^ung  beS  fiefelarmen  Ultramarins 
ber  hohen  ©d)mefelungSftufe  (auS  bem  reinen  ©obanerfahren)  angeben. 

3im  nad)folgenben  fei,  ber  trefflidjen  9)?onographie  9^-  §offmannS 
folgenb,  ber  ©tanb  nnferer  gegenmärtigen  ^enntniffe  über  bie 
Ultramarins  auSgeführt. 

®aS  Kaolin,  Sig  Alg  0;  -[-  2  Hg  0,  tommt  in  ber  9(atnr  nahezu  chentifd) 
rein  nor ;  eS  ift  jebod)  mahrfd]einlid),  ba^  feine  9)ioletularformel  minbeftenS  Sig 
enthält,  fo  bah  our  biefe  le(jtere  im  nad)folgenben  gebraud)t  merben  foH.  SDnrd) 
©rhif^en  nerliert  baS  Kaolin  fein  ^pbratmaffer  jur  ^älfte  ober  ganj.  S)aS 
geglühte  Kaolin,  SigAlgOai,  nimmt  beim  ©rlji^en  mitDj'hben  bjm.  ©arbonateii 
ber  3llfalimetalle  nerfd)iebene  äJiengen  ber  erfteren  auf;  bie  S5crbinbungen,  non 
benen  nur  bie  beS  f)JatriumS  näher  unterfucht  finb,  finb  burd)  ©äuren  leid)t 
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3er)ei^bar;  bie^etfe^ung  »erläuft  aber  »erfc^ieben,  je  nacfjbem  mäfferige  0äureu 
bei  gertjö.l^nüc^er  Temperatur  ober  trocfener  S^Iormafferftoff,  j.  33.  bet  150'’, 
jur  (iimutrfuug  fommt.  Teuft  man  fid)  in  biefeu  ©ififaten  einen  Tetf  beö 
0auerftoff8  burc^  (S^mefef  erfe^t,  fo  gelangt  man  ju  bem  meinen  Ultramarin 
ber  tiefetarmen  9^ei^e.  Tnrd]  meitere  Ummanblungen  entfielt  au§  bemfetben 
bitrc^  (Sntjiepung  öon  9^atrium  baö  grüne  unb  auS  biefem  bag  btaue  Ultra» 
marin.  9Jact)  ben  Unterfudjungen  »on  0ifber  (1881)  erhält  man  au8 
bem  Laotin  burd)  @rf)t^en  mit  3  5[Rof.  0oba  baö  ©iUfat  Sie  Alg  Na^  O24 
(0tlifat  a);  bet  ^Inraenbnng  ber  hoppelten  Stenge  0oba  erhält  man  bte  33er» 
binbung  SißAlgNaiaOa;  (0tftfat  b).  33et  ber  Uftramarinbilbung  merben 
ebenfattS  t)erfd)tebene  SOtengen  9^atrtum,  jum  Tetf  in  33erbtnbung  mit  0auer» 
ftoff,  jum  Teil  mit  ©c^wefel  »om  Laotin  auf  genommen.  33ei  ber  Umraanb» 
lung  beS  meinen  Ultramarin^  in  baö  grüne  nnb  blaue  unb  bem  babei  ftatt» 
finbenben  3lu8tritt  »on  9^atrium  »erbleiben  ber  ©auerftoff  nnb  ©djtoefel  im 
äliolefül;  bie  33inbung8n3eife  be§  ©c^toefelö  in  ben  farbigen  Ultramarinen  mn^ 
ba^er  eine  anberc  fein  al§  im  meinen;  3luffd)lu|  barüber  geben  bie  bei  ber  3 er» 
fe^ung  burd)  mäfferige  ©äuren  auftretenben  ©^mefeloerbinbnngen,  monon 
meiter  unten  bie  9?ebe  fein  roirb.  3S3ie  bereits  in  ber  allgemeinen  Einleitung 
ern)äl)nt,  erfd)eint  eS  als  fid)er,  ba^  baS  als  Dppb  aufgenomtnene  S'ktrinm  in 
feftere  33erbinbung  ju  ben  Elementen  beS  Kaolins  tritt  als  baS  ©ulfib,  unb 
bap  biefeS  bei  ber  meiteren  Umioanblung  beS  meinen  in  grüneS  nnb  blaues 
Ultramarin  im  EnbcrgebniS  attein  betroffen  mirb.  ES  laffen  fid)  fomit  eine 
©ilifatfeite  unb  eine  ©utfibfeite  ber  Ultramarinoerbinbungen  unterfc^eiben.  33et 
Ultramarinbilbung  entfielt  juerft  baS  ©ilifat  a  =  Si6Al6Na6  024  unb  tritt 
entraeber  mit  2Na2S  ju  bem  meinen  Ultramarin  ber  nieberen  ©(^mefelungS» 
ftufe  Sie  Al6Naio024S2  ober  mit  4Na2S  ju  bem  ber  pol)en  ©d)toefelungSftufe 
Si6Al6Nai4  024S4  jufammen.  2Betd)e  ber  beiben  ©d}n)efelungSftufen  beim 
trennen  entfielt,  ^ängt  oon  ber  ^ujawinenfegung  beS  ^'io^ftoffgemif^eS  unb 
oon  ber  ipöl)e  ber  @lü^l)ilje  ab.  Sieben  biefeu  beiben  ©tufen  befil^t  noc^  baS 
9JUttelglieb  mit  3  Na2  S  (auS  bem  ©ulfatfobaüerfa!^ren)  eine  gro^e  33ebeutnng 
für  bie  praftifd^e  33ertt)enbung  beS  barauS  entftel)enben  Ultramarins  unb  mirb 
mit  ber  33rud)ja^l  Nay, 5  bejeidjnet. 

2öie  bei  ber  33ef^reibung  ber  f^abrifationSmet^obe  angeführt  raerben  mirb, 
entließt  beim  9?opbrennen  beS  reinen  ©utfatoerfaf)renS  juerft  baS  meif?e 
Ultramarin,  beffen  3ufammenfe(5ung  Sig  Al6Naio024S2  ift.  ©eine  3lnatpfen 
ergaben  (Sa  ift  ber  alS  ©c^mefelmafferftoff  entmeidjenbe,  Sb  ber  gefällte  ©^mefel): 
(©ie^e  bie  obere  Tabelle  auf  ©.  324.) 

Tie  33ilbung  beS  grünen  Ultramarins  beginnt,  fobalb  ein  Teil  beS 
©d)mefelS  burc^  Entjiel)ung  oon  92atrium  auS  ber  33inbungSmeife  beS  5D^ono» 
fulfibS  in  bie  eineS  nieberen  ^f3olpfulfibS  eintritt,  unb  bie  beS  blauen  Ultra» 

21* 
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^ere^nel 

9t  itter 

§  0  f  f  m  a  n  n 

9t  i  ct  nt  a  n  tt 

Sie . 

16,66 

18,23 

16,44 

16,6 

Ale . 

16,07 

16,50 

16,04 

16,2 

Na,o  .... 
K . 

22,82 

17,75  1 

1,33  i 

20,91 

20,9 

r  a)  .  .  . 

6,35 

4,78 

4,19 

4,1 

®'lb) . . . 

— 

1,42 

2,09 

1,6 

0*4 . 

38,10 

39,92 

40,33 

40,6 

Fe . 

— 

0,07 

— 

— 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

martng,  jobalb  au§  biejem  baS  ^öc^fte  'ißol^juljib  entfielt.  33et  ben  0?efultateu 
Derfrf)iebener  Autoren  für  t^r  fubjeflto  geit)ät)lteb  „retneS  @rün"  finbet  nton 
ein  glei^bletbenbeS  53erl)alten  barin,  ba^  bie  3erfe^ung§probnfte  beSjclben  bnrd) 
(Sänren  ftet§  ber  53inbun9gtt3eije  be§  (Sdjinefelö  alg  2)ifuljib  entjprei^en ,  b. 
ba§  Sa  nnb  Sb  in  gleid)er  äJienge  er!^alten  werben,  j^olgenbe  j^ormeln  ent» 
fprec^en  bem  3ei^jefeung6öer^ältniö  Sa :  Sb  =  1:1: 

®rün  ber  nieberen  ©c^wefelungdftufe :  Sig  Al6Na8  024  S2. 

„  „  mittleren  „  Sig  Al6Na9  024  S3. 

„  „  §o§en  „  Si6AlgNaio024  S4. 

jDie  ^nalQfe  be§  ®rün8  ber  nieberen  ©^wefelnng^ftnje  ergab: 


93erecbnet 

(Sudelberger 

Sie . 

17,5 

17,49 

Al« . 

16,9 

16,76 

Nag . 

19,1 

18,94 

0*4 . 

39,9 

40,14 

Ss . 

6,6 

6,67 

1C0,00 

100,00 

®ad  @rün  ber  mittleren  ©^mefelnngöftufe  mnrbe  üon  9^.  §  off  mann 
unterfuc^t : 


33ercdmet 

9t.  .^oftmann 

Sig . 

16,51 

18,00 

Als . 

15,93 

15,58 

Na, . 

20,35 

17,50 

0.4 . 

37,77 

40,50 

Sa . 

9,44 

8,42 

100,00 

100,00 
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X>ie  ©eobad^tungen  im  gabrifbetriebe  l^aben  ergeben,  ba§  baS  grüne  llUra= 
marin  ber  niebcren  ©c^mefelnngSftufe  öerfdjieben  fei  non  bem  ber  mittleren, 
inbem  ba§  leljtere  nie!  leidster  in  ba8  S3tan  übergebt j  ein  mirfticJ^  rein  farbige^ 
®rün  fann  bot)er  anö  bem  9io^branb  ni(^t  anSgetefen  merben.  Dbmo^I  bie  f^arbc 
ber  beften  ©tücfe  nic^t  eigentti^  blangrün  genannt  merben  fann,  fo  ift  beren 
garbton  bo^  niemals  fo  lebhaft  grün,  mie  bei  bem  9?o{)branb  ber  nieberen 
Stufe  aus  bem  reinen  ©ulfatnerfa^ren.  “DaS  ®rün  ber  mittleren  Stufe  ift  nic^t 
nur  bnnfler  im  Sinne  einer  f^^arbfd^attierung,  fonbern  auc^  trüber  unb  ftumpfer. 
@in  3wfot^  non  S^mefel  beim  f^einbrcnnen  beS  reinen  (SrünS  ber  mittleren 
Stufe  fann  gönjfid]  entbefjrt  merben,  nid)t  aber  bei  bem  ®rün  ber  nieberen  Stufe, 
3)ie  (Sntfte^ung  beS  blauen  Ultramarins  im  f^abrifbetriebe  fann  burd) 
fofgenbe  fd)ematifc^e  ®Ieid)ungen  bargefteüt  merben: 

3n  ber  nieberen  SdjmefelungSftnfe  (anS  bem  reinen  Sulfat» 

nerfa^ren): 

a)  meines  Ultramarin  (Sa :  Sb  =  1:0): 

Siß  Alg  Nujq  Sg  O24  ~t“  SO2  2  0  =  Na2  S  O4  -j-  Sig  Alg  Nag  S2  O24 
=  grünes  Ultramarin; 

b)  grünes  Ultramarin  (Sa :  Sb  ==  1:1): 

Si6AlgNa8S2  024  -f  0,5S02  +  0  =  0,5Na2S04  +  Sig  Al«  Na7S2  024 
=  blaues  Ultramarin; 

c)  blaneS  Ultramarin  (Sa :  Sb  =  1 :  3): 

Sig  Alg  Nay  S2  024- 

®iefe  fämtlid)en  Uttramarine  mürben  fomo^I  bei  53erfu^en  mie  im  f^abrtf» 
betriebe  borgeftellt. 

3^n  ber  mittleren  S^mefelungSftufe  (auS  bem  Snlfat»Soba» 

üerfal)ren): 

a)  meines  Ultromin  (nod)  unbefannt,  Sa:  Sb  =  1:0):  - 

Sig  AlgNaj2S3  024  1,5  SO2  30  =  l,5Na2S04  -|-  Sig  Alg  Nag  S3  O24 

=  grünes  Ultramarin; 

b)  grünes  Ultramarin  (nur  im  gabritbetriebe  bargeftellt,  Sa:Sb  =  1:1): 

SigAlgNa9S3  024  +  0,75  SO2  -f  1,5  0 

=  0,75Na2S04  -f  Si6AlgNa7,5S3  024  =  blaueS  Ultramarin; 

c)  blaneS  Ultramarin  (nur  im  f^^obrifbetriebe  bargeftellt,  Sa:Sb  =  1:3): 

Sif,  A.lg  Na7j5  S3  O24. 

On  ber  l)o^en  S^mefelungSftufe  (auS  bem  reinen  Sobaoerfa^ren): 
a)  meines  Ultramarin  (l)t}pot^etifd^,  Sa: Sb  =  1:0): 

Sig  Alg  Na44S4  024  ^  2  SO2  ~\-  40  =  2Na2S04  -f"  Sig  Alg  Naj  984024 
=  grünes  Ultramarin; 
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b)  grünet  lUtramarin  (l^^pot^etifc^,  Sa:  Sb  =  1 : 1): 

Sie  Al6NaioS4  024  “t“  SO2  -f-  2  0  =  Na2S04  -)- Sie  Alg  Na8S4  024 
=  blaueg  tlltramarin; 

c)  biaueg  Ultramarin  (im  f^abrifbetriebe  bargefteüt;  ift  au^erbem  in  bem 

natürU(^en  Ultramarin  beg  ^afurfteing  ent^atten,  Sa:  Sb  =  1:3): 

Sie  Ale  ^^8  S4  024. 

3)ic  (Snbprobnfte  beg  9?o^brenneng  finb  fotgenbe: 

1.  in  ber  nieberen  ©tufe :  bag  normale  @rün,  Sii2Ali2Nai2  048,  Na4S4; 

2.  in  ber  mittleren  ©tufe:  bie  an©auerftoff  ärmere  iPerbinbung  oon  nidit 

normaler  ©rünfärbnng,  Sii2Ali2Na9  04e,6,  NagSe; 

3.  in  ber  ^ot)en  ©tufe:  bag  fertige  ißtau,  Si42Ali2Nai2  048,  Na4S8. 
3^on  bem  normalen  ®riln  ber  mittleren  ©tufe,  Si,2Ali2Nai2  048,  NagSg, 

muß  angenommen  merben,  ba^  eg  big  fe^t  nod)  nid^t  bargefteHt  morben  fei  unb 
baß  bag  bargeflellte  ®rün,  Si42Ali2Nai5Sg04e,5,  fid^  öon  bem  fertigen  ißlau, 
Sii2Ali2Nai6Sg048,  nur  burd^  einen  fleinen  9}Jinbergel)alt  non  ©auerftoff 
unterfc^eibet. 

^^ad^folgenb  feien  einige  5lnalt)fen  oon  Ultramarinblan  ber  niebercn 
unb  ber  mittleren  ©d)mefelunggftufe  gegeben. 


3n  ber  nieberen  ©tufe  (f^abrifblau): 


53ercd)nct 

53reunlin 

. 

off  man  11 

Si« . 

17,93 

18,60 

17,55 

Ale . 

17,29 

15,20 

16,86 

Nay . 

17,18 

18,00 

17,70 

/  a)  .  .  .  . 
b).  .  .  . 

1,65 

4,97 

1,45  ) 

5,65  i 

6,72 

0.4 . 

40,98 

41,10 

41,17 

Sa:  Sb  .  .  .  . 

1:3 

1:4 

— 

3n  ber  mittleren  ©tufe  (f^abrifblau) : 


'Heredmt’t 

Dt.  .^offmnnn 

Reumann 

Si,i . 

17,09 

18,03 

17,06 

Al, . 

16,49 

15,93 

16,12 

Na?, 5  .... 

17,56 

17,27 

17,73 

Se . 

'  9,77 

8,29 

8,02 

0.4 . 

39,09 

40,48 

41,07 

Sa : Sb  .  .  .  . 
Joiirüdftanb  1 

1:3 

1  :  3,06 

— 

auf 

lOUltramarin  J 

2,00 

■ - 
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(äs  finb  me^rfa^e  ^^crfud^e  auSgefii^rt  toovben,  um  bie  331  aubilbiing 
im  gabrifbetriebe  ju  befcf)leunigen.  33on  ben  33I(iuungSmitteln  ift  in  erfter 
Sinie  bte  SBirfung  ber  fd^meftigen  ©äure  bet  3luSf(^^^u^  Don  ©auerftoff  unb 
bie  beS  (ä^lorS  bet  SluSf^Iu^  Don  Söaffer  öon  ber  beS  trotfenen  (ä^torioaffer* 
ftofjS  unb  ber  übrigen  33IäuungSmittel  ju  unterjd)eiben.  (Die  fdjmefltge  0äure 
mirft  narf)  9fJitter  narf)  fotgenbem  ©d)ema  (in  f leinen  Itomgeroic^ten  auS* 
gebrücft) : 

NagSa  +  S2O,  =  NaS^  +  NaO,  SO3  +  S. 

(äl)lor  mirft  berart,  ba^  eS  bem  meinen  Ultromartn  i)Jatriunt  unter 
ißilbnng  Don  Äodijalj  entjie^t,  mä^renb  (ä^lormafferftoff  NagO  abforbiert  unb 
ba^er  ein  anbereS  ©nb^robuft  ergibt.  ®aS  Ergebnis  aller  bieSbejügüd)en 
33erfndie  ift  baS,  bafe  bte  projentif^e  ä^fciitiiDenfe^ung  beS  erhielten  Ultra' 
marinblauS  ber  beS  gabrifblanS  ber  nieberen  @d)tDefelungSftufe  gletdjfommt. 

3Bir  ge^en  feljt  ju  bem  Ultramarin  (natürlidjem  unb  fünftlid)em)  ber 
l)o^en  ©t^mefelungSftufe  über,  roeldjeS  febo^  nur  roenig  befannt  ift,  ba  eS  feit 
gerannter  3^^^  fcd>rifm(i|ig  ^ergeftetlt  mirb.  i)ta^  33rögger 

unb  33ä(fftröm  gehört  aitd)  baS  natürliche  Ultramarinblau  biefer  ©ruppe 
an.  Seines  unb  grüneS  Ultramarin  ber  ©(htnefelungSftufe  finb 
nid)t  bargefteHt  toorben.  ®ie  älteren  3lnalpfen  beS  natürli^en  Ultramarins 
(f.  meiter  oben  0.319)  Don  (älement  nnb  ^Deformes,  fomie  Don  ©melin 
unb  Don  33arrentrapp  finb  nid)t  als  ma^gebenb  ju  betrad)ten,  ba  fie  fid)  auf 
ein  ©emenge  Derfd)iebener  iöUneralien  bezogen  hatten.  Srft  33rögger  unb 
33ädftrbnt  ift  eS  1890  gelungen,  auS  bem  Safurftein  ein  reineres  Präparat 
barjufteHen  unb  jn  ermitteln,  ba§  bie  barin  enthaltenen  fremben  üOtineralien 
nur  aus  ^aüpit  unb  0obalith  beftehen.  f^olgenbe  B«* 

fammenfe^ung  beS  33lauS  ber  hohen  0chtDefelungSftufe  im  natürlichen  unb  int 
fünftlid)en  Ultramarin : 


3Jevecl}net 

3tad) 

33  0  e  c!  in  a  n  u 
(tünfUicbeö) 

3itact)  SBrögger 
unD  33äctftröm 
(natürlicpeS) 

Si« . 

10,37 

18,51 

15,48 

Al« . 

15,80 

15,85 

14,82 

Na« . 

17,93 

15,92 

18,16 

84 . 

12,48 

10,79 

13,60 

0.4 . 

1  37,42 

38,93 

37,94 

Sa ; Sb  .  .  .  . 

1  :  3 

1 :  3,9 

1:2 

^iad)  ben  Unterfud)ungen  Don  33rögger  unb  iöädftröm  ftimmt  baS 
notürlidjc  Ultromariu  feiner  Bufammenfc^ung  unb  ^onftitution  na^  mit  fünft» 
lid)em  Ultramarin  nicht  überein,  f^ür  baS  auS  bem  i?afurftein  burch  fpfte» 
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niatij(^eg  ©c^tämmberfa^ren  abgefctjiebene  Safurit  beanf^rud)en  biefetben  eine 
berjenigen  beg  @obaI:t§8  (Na4  .  [Al  .  CI]  .  Alg  [Si  04]3)  unb  beg  §aüi)ng 
([NaaCaJa  [Al  (SO4 .  Na)]  Alg  [Si04]3)  analoge  gormel,  in  welker  bie  @rupl)e 
(NaSOi)  bjhj.  CI  burd)  bag  einwertige  ^olt)ful[ibrabifal  (NaSg)  erfe^t  ift. 
®iefe  SUerbinbung  Na4[Al.(NaS3)]Al2[Si04]3  bürfte  nad)  33rögger  unb 
33ädftröm  überhaupt  bie  ^arafteriftifc^e  gormel  beg  blauen  Ultramaring 
repräfentieren;  it)re  ^onftitution  wirb  wie  folgt  angebeutet: 


■NTp—O 


'^lufgelöft  ift  biefe  f^ormel  in  boppelter  fUiolefulargrö^e : 

Sie  -^ie  0  Se  O24 , 


'10  '-'24/ 


wäl)renb  für  bag  lünftlid)e  lUtramarinblau  ber  ^ol}en  0d)Wefelunggflufe 


Siß  AlßNag  S4O, 


^8  ^4  '-'24 


anjuneljmen  ift.  9tat^  ^off mann  ift  biefe  gormel  oom  empirift^*^emift^en 
0tanbpunftc  aug  ju  oerwerfen,  weil  man  oon  ben  'j^rojent jaulen  ber  31nalpfe 
beg  ^afuritg  augget)enb  ju  berfelben  empirif^en  f^ormel  für  bag  natürli^e 
wie  für  bag  fünftlidje  Ultramarin  ber  t)ol)en  0d)Wefelnnggftnfe  mit  bem 
fe^unggoer'^ältnig  non  Sa: Sb  —  1:3  gelangt.  iBrögger  unb  iBädftröm 
nehmen  an,  ba§  im  blauen  i^afurit  unb  im  fünftlidjen  Ultramarin  bie  färbenbe 
iBerbinbung  bie  nämlid)e  ift,  ba§  aber  im  fünftlid)en  Ultramarin  in  ifomorpt)er 
^Dtifdwng  mit  berfelben  eine  in  bem  natürlichen  Safurit  wie  in  ber  fliatur 
überhaupt  nnbefannte  iBerbinbung  Nag  Alg  (Si  04)3  in  bie  3w|antmenfe§ung 
cintritt.  .^iernad)  wirb  alg  oollftänbige  Formel  beg  lünftlichen  Ultramaring 
angegeben : 

[2  [Nag  Alg  [Si04]3]  .  [Na4  [Al .  (Sg  .  Na)]  AI2  [Si04]3], 
ober  aufgelöft  SiigAligNaigSgOßo.  ®iefe  goi^n^el  oerlangt  bag  ßerfe^ungg» 
oerhältnig  oon  Sa  :  Sb  =  1:2.  Slug  ben  Slrbeiten  oon  S3rögger  unb 
S3ädftröm  geht  bag  eine  mit  ber  größten  3Bahrfd)einlid)feit  hert>or,  ba^  bem 
natürlidhen  Ultramarin  beg  Safurfteing  biefelbe  ^emifd)e  Äonftitution  julommt 
wie  bem  lünftlid)  bargefteÜten  fiefelarmen  Ultramarinblau  ber 
©chwefelnnggftufe. 
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Se^ufg  jDarftcHung  ber  fiefetr  eichen  Ultramar  ine  erhält  ber  jur 
53ermenbung  fommenbe  SEon  nod)  einen  Ä'iefelfäure  in  bem  33er* 

Ijältnig  tion  SiaAlgO^  -|-  SiOg  =  SigAljOg.  3Birb  eine  berartige  5[Riftt)ung 
mit  einem  öon  NagCOg  öor[i^tig  bei  mäßiger  S^otglut  er^i^t,  fo  bilbet 

fid)  baö  ©ilifot  SigAlgNagOio,  tneld)eö  bei  Slnna^me  ber  hoppelten  ?!Jiolefular* 
grö^e  SieAl4Na4  02o  bem  ©runbfilifat  ber  fiefelarmen  9^eil)e  Si6Al6Na6  024 
entf^rit^t  unb  al8  ©runbfilifat  ber  fiefelreid)en  9?ei§e  be^eid^net  merben  fann. 
®ie  33ilbung  non  meinem  unb  grünem  Ultramarin  finbet  ^ier  gar  ni^t  ober 
nur  ganj  norüberge^enb  ftatt.  3jie  fiefelrei^e  9iei^e  befte^t  au8  folgenben 
33erbinbungen : 

a)  Sonerbefilitat  (in  reinem  nic^t  borgeftellt) :  SigAl^Oig- 

b)  @runb[ililat;  Sig  Al4Na4  02o- 

c)  Ultramarinblau:  Si6Al4Na6  02oS4  =  Sig  Al4Na4  02o,  Na2S4. 

d)  Ultramarinrot:  Sig Al4Na3  022  S3  =  Si6Al4Na2  0i9,  NaSgOg. 

e)  Ultramaringelb:  Sig  AI4 Nag 02282,5  =  Sig Al4Na20i9,  NaS2,503. 

2)ie  3lnaU)fen  beö  fiefetreic^en  Ultromarinblaug  ber  l)o()en  ©d)n)efetungg* 
ftufe  ergaben: 


^©eredjnet 

<*9  0  f  f  m  a  n  n 

Silber 

(Sudelberger 

Sie . 

19,49 

19,53 

19,07 

19,3 

AI4 . 

12,5.3 

12,90 

13,04 

12,8 

Nag . 

16,01 

14,11 

15,92 

16,1 

K . 

— 

0,70 

— 

— 

S4 . 

14,85 

13,93 

14,09 

14,0 

O20 . 

37,12 

38,83 

37,88 

37,8 

Sa : Sb  ... 

1  :  3 

1  :  2,82 

1  :2,6 

— 

(Sg  mirb  meiter  unten  bei  ber  33efdirei6nng  ber  gabrifationörnet^oben  an* 
geführt  merben,  ba^  boö  niolette  Ultramarin  afe  Bmifdjenijrobuft  jmifdjen 
bem  blauen  unb  bem  roten  Ultramarin  auftrete,  aber  nur  als  ein  @emifd^  ber 
beiben  gelten  fönne.  ®ie  SiabeHe  auf  0.  330  jeigt  bic  Biif^mmenfe^ung  beö 
roten  unb  beS  gelb en  UltromarinS  im33ergteid}  mit  bem  violetten  unb  bloucn 
berfelben  ©c^mefelunggftufe  (nod)  Silber). 

3lu8  ben  3lnal^fen  gel^t  l)erüor,  ba^  bei  bem  Übergang  öon  33lau  in 
Violett  mät)renb  ber  (äiumirfung  beß  ©almiafö  bem  erfteren  ^flatrium  unb 
Sd^roefel  entjogen  unb  Sauerftoff  üon  i^m  aufgenommen  mirb.  33ei  ber 
t)arauffolgenben  33el§anblung  be§  93iolett  mit  S^lormofferftoff  in  ©egenmart 
non  Suft  bleibt  ber  ©efamtge^alt  non  Sd^mefel  jmar  unnerönbert,  ba  aber  nod) 
me()r  S^atrium  entzogen  unb  noc^  me^r  Sauerftoff  aufgenommen  mirb,  fo 
änbert  fid)  bie  33inbunggmeife  be§  ©d^mefel«  berart,  ba^  julefet  aller  Sc^mcfel 
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f5abrifation§))robufte 

Berfu(^§))rot)ufte 

Blau 

Biolett 

Dtot 

31ot 

(Selb 

Si  .  .  . 

19,07 

18,91 

19,39 

20,51 

21,44 

Al  .  .  . 

13,04 

13,55 

13,80 

13,99 

14,52 

Na  .  .  . 

15,92 

14,53 

11,29 

8,98 

8,00 

S.  .  .  . 

14,09 

12,39 

12,44 

12,14 

10,90 

0  .  .  . 

37,88 

40,62 

43,08 

44,38 

45,14 

2:ontücfj  1 
flanb  auf  1 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100  Ultra-' 1 
mariu  J 

3,19 

1,10 

1,84 

0,92 

1,66 

nur  norf)  in  Dj^fulfibbtnbung  nor^anben  ift.  @cf)üe§üd^  tritt  bei  bem  Über* 
gang  non  9^ot  in  (Selb  nodf)ntaI§  eine  ^erniinberung  beg  ©e^alteö  an  ©cbtnefet 
ein.  3)ie  auö  ben  3lnatt)fen  fotgenbe  gorniel  für  Uttramarinrot  ift 

Sil  2  AI;)  Nag  Sg  O44, 

für  lUtrainaringelb 

SiiäAlgNagSßO^^. 

3;ni  UÜratnorinrot  unb  Ultramaringelb  finb  mal)rfd)einlid)  Dj'^fulfibc 
böl)ever  Drbnung,  al8  beren  IBertreter  ^entat^ionfänre  in  iöetradjt  fommen 
fönnte,  öor^anben.  ®ie  na^en  iöejie^ungen  non  rotem  unb  gelbem  jum  blauen 
Ultramarin  merben  nod]  burd)  eine  Beobachtung  oon  ©rünjmeig  beftätigt, 
laut  meld)cr  beim  Überleiten  oon  SBafferftoff  ober  ?eud)tgag  über  fdjmad) 
glühenbeg  Ultramaringelb  biefeg  unter  2Bafferbitbung  rafdh  in  ein  intenfit» 
gefärbte^  Blau  oermanbelt  mirb. 

Bon  SBunber  mürbe  ferner  bie  Beoba(^tung  gemad)t,  ba|  oioletteS  Ultras 
marin,  im  B5afferftoffga8  auf  280  big  290®  erl)i^t,  in  ein  fdjöneg, 
!i?id)tblau  üermanbelt  mirb,  roeld)eg  ein  3lbfori)tiongfpeftrum  befi^t,  in  bem 
9?ot  nid)t  abforbiert  mirb  unb  baS  oiel  leudjtenber  unb  reiner  ift  alg  bag  beg 
tonerberei^en  Ultramaring,  ©eine  f^ormel  ift 

SigAUNa5HgS4025. 

Ultramarine,  in  metd)en  ©d)mefet  burd)  bie  Elemente  ©eien  unb  Siellur 
crfeljt  ift,  finb  feit  1876  burd)  @uimet  unb  Set)fauf  befannt  gemorbeu. 
'DJiorel  fanb  (1878),  ba§  aug  einer  Ultramarinrol)mifchuug ,  in  ber  ©d)mefel 
burd)  ©eien  unb  Seüur  erfe^t  morben  ift,  ein  purfmrroteg  ©elenultramarin 
uub  ein  grüneg  A^elluruttramarin  erhalten  merben  fann. 

dJiit  mehr  ober  minber  erfolgreichen  Berfud)en  jur  ®arftellung  oon 
©ilber»,  Kalium'  unb  Ü^ithiumultramarinen  befaßten  fich  feit  1874 
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llnger,  Reumann,  ^f3{)itif)f),  §offmann  it.  a.  ^Inalt)fen  ergaben 

folgenbe  9^efultate  (9fi.  ^  off  mann): 


SSlaueö 

Ulatriumultramarin 

iBIaue§ 

^laliumultramarin 

®elbe§ 

Silberultramariu 

^Berechnet 

(Sefunben 

SBere(hnet 

(Sefunben 
(§  c  u  in  a  11 11) 

Ser  ed)  net 

(Sefunben 

(^)  eit  mau  ii) 

Sie . 

17,10 

18,33 

15,24 

15,40 

10,37 

10,24 

Ale . 

16,48 

16,25 

14,70 

13,84 

10,00 

9,23 

Me7,6(Na,K,  Ag) 

17,56 

17,14 

26,53 

25,19 

50,00 

48,66 

S3 . 

9,77 

8,42 

8,70 

7,14 

5,93 

4,81 

O24 . 

39,09 

39,86 

31,83 

38,43 

23,70 

27,06 

Sa :  Sb  .  .  .  . 

1 :  3 

1:3 

1:3 

— 

1:3 

1  :  1  (?) 

©c^tie^üd^  gibt  e8  au^  organifd)e  lUtramartne,  ®e  f^orcranb 
^atte  1879  beobachtet,  ba^  beim  (Srhi^en  üon  ©itberultramarin  mit  '’l[thl)liobib 
auf  130®  ein  '^thhiuitramarin  in  ^orm  Oon  hengrauem  ‘’fJitloer  gebilbet  mirb. 


2.  ®ie  9?ohmateriafien  ber  Uttramarinfabrifation. 

2Bir  gehen  nunmehr  jur  Sefpredhung  ber  ^abrifationöoerfahreu 
über.  9iohftoffe  finb  ju  bezeichnen: 

jDer  raei^e  jlon.  Sfm  beften  geeignet  ift  ber  reine  eifenfreie  Kaolin, 
au§  ber  ß^tiefeung  beö  gelbfpateS  ©chlämmarbeit 

non  jeber  ©angart  nnb  gröberen  fd)upf)igen  STeiten  befreit  werben  mu|.  3m 
lufttrocfenen  ift  feine  3ufammenfe|ung  SiaAliH^O^,  im  ooHfommen 

auögeglühten  Si2Al2  07,  worauf  fidh  ba«  SSerhältniö  ber  ^iefetfäure  Si02  zur 
Jonerbe  AI2O3,  abgefürzt  sja  =  1,18,  ergibt,  ©ewöhnlidt)  ift  ber  Äiefetgehalt 
be§  reinen  S?aoUng  etwa«  ftt^‘  “iPraz'iö  fann  bie  3<iht  sja  ■=  1,25 

ate  ma§gebenb  gelten.  S)ie  bebeutenbften  f^unbftiitten  beö  reinen  ^aoUn^  be^ 
fiuben  fid)  in  Dberfranfen  bei  Arnberg  unb  in  ^Böhmen  bei  ^arl^bab  unb 
"Hilfen;  nicht  ganz  fo  rein  finb  bie  unter  bem  9^amen  ©hinaclat)  auö  (Sngtaub 
eingeführten  §anbel8forten.  ©ehr  bebeutenbc  Säger  oon  fogenanntem  weihen 
53oluS  ober  ^feifenerbe  befinben  fidh  bat)erifdhen  ^falz  bei  2Borm§  unb 

©rünftabt. 

®er  Kaolin  tommt  in  oerfdhiebener  ^Reinheit  oor.  (Sr  enthält  Oer= 
fchiebene  teilö  Oerwitterte,  teils  h^tboerwitterte  üJtineralien,  wedl)felnbe  fUtengen 
ber  Djl)be  beS  (SifenS,  auch  SJJauganoftjb,  ^gittererbe  unb  ÄAll,  fowie  3Baffer. 
(©ie  lehtgenannten  brei  ißeftanbteile  fdheinen  in  berjenigen  SlRenge,  in  wetdfer 
fie  gewöhnlid)  im  Kaolin  oorhanben  finb,  leinen  nachteiligen  ©influh  auf  bie 
33ilbnng  unb  33efd]affenheit  ber  ^arbe  auSzuüben.  Die  med)anifdhen  llnreinig* 
feiten,  namentlich  alfo  bie  halboerwitterten  SJtineralien,  entfernt  man  burch 
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forgfältigeS  ©cf)Iammen,  iijenn  lefjtereö  mtf)t  fd)on  am  ©eminnungöorte  beö 
2;one^  .gefd)el)en  ift.  0rf)lämmen  mirb  im  aUgememen  fo  Qu§gefü{)ft,  inie 
€§  in  ^orjeUanfabrifen  üblid)  ift,  iinb  melc^eg  mit  bem  S3erfa^ren,  baS  beim 
©djtämmen  ber  Srbfarben  angegeben  mürbe,  übereinfommt.  iJtac^  bem  ©c^Iämmen 
ber  Kaoline  merben  fie  mieber  fc^arf  getrocfnet,  mag  burc^  bie  3'^*f^enarbeit 
bcg  ^^reffeng,  nnb  jmar  am  jmedmö^igften  mitteig  f5iltei^f>reffen,  bebentenb  ab* 
gefurjt  merben  fann.  3)ie  getrodneten  Kaoline  merben  I)ierauf  geglüf)t,  moburd) 
bag  fd)lie^Iid)e  “ipnlöerifieren  berfelben  erlei^tert  mirb,  melc^eg  anf  bag  geinfte 
gefd)el)en  mu§  nnb  anf  ^ollergängen  ober  9Jiü^Ien  erfolgen  fann.  SIRan  fann 
jmar  bag  ®Ilil)en  unterlaffen,  aber  einegteilg  erleid)tert  eg,  mie  bemerft,  bag 
'ißuloerifieren  mefenttid),  anberenteilg  gemährt  eg  auc^  ben  33orteiI,  ba^  bie  ge* 
gütete  äfiaffe  bei  ber  meiteren,  im  fBerlaufe  ber  f^arbenfabrifation  mit  berfelben 
norjune^menben  @lü^of3eration  fdfneHer  alg  fonft  auf  eine  ^ö^ere  S^emperatur 
gebrat^t  merben  fann,  ba  bag  im  Kaolin  urfprünglit^  üor^nbene,  c^emifd) 
gebunbene  ^Baffer  bnrd)  jeneg  Oorgängige  ©lüljen  auggetrieben  mirb. 

.^infidftüd)  ber  3ufammenfeljung  ber  Kaoline,  meld)e  nic^t  gleichgültig, 
fonbern  fe^r  mid)tig  ift,  fei  folgenbeg  Ijeroorgehoben.  Ungemöhnüch  öiel 
(Sifen*  nnb  SJtanganojpb  bürfen  bie  Kaoline  niC^t  enthalten.  (Enthalten  fie  oiel 
eingemengte  feine  Äiefelfäure  in  ^orm  oon  feinem  0anb,  fo  ift  eg  am  ge* 
ratenften,  biefen  juoor  abjufchlämmen,  nm  einen  Kaolin  oon  mögliChft  normaler 
3ufammenfeljung  ju  erhalten.  2Birb  bann  etma  fpäter  nod)  ein  3iJfal5  öon 
.^iefelfäure  erforbert,  fo  fann  hierzu  auCh  biefer  0anb,  menn  er  fein  genug  ift, 
anberenfaUg  na^  toorauggegangenem  üJtahlen  in  naffen  3JtühIen,  ftatt  befonberg 
befd)affter  Äiefelfäure  benu(jt  merben. 

3um  ©lühen  beg  ^aoling  fann  man  fid)  ^mar  berfelben  ©nriChtungen 
bebienen,  in  meldfen  ber  Ultramarin  geglüht  mirb;  aber  meit  beffer  eignen  fiCh 
baju  befonbere  f^Iammöfen  oon  gemöhnlidjer  Sinri^tung,  nnb  finb  febenfaKg 
ba  erforberli^,  mo  bag  0d)meljen  beg  Ultramaring  in  großem  SJta^ftabe  un* 
unterbrodjen  fortgefe^t  mirb.  9?otglühhi|e  ift  ooKftänbig  augreidjenb,  nm  aHeg 
.^pbratmaffer  ber  Kaoline  augjutreiben.  3^  ftarfeg  (blühen  mürbe  febod)  bie 
nad)foIgenbe  5lrbeit  beg  'ißulüerifiereng  nur  erfd)meren,  ftatt  fie  ju  erleichtern. 

3)ag  ‘’fJnlOerifieren  beg  calcinierten  ober  rohen  ^aoling  erfolgt  am  beften 
unter  Ä’oUergängen  ober  in  ^ugelfäffern,  nnb  bie  9Jtaffe  ift  nach  '^Julüeri* 
fieren  jebenfaKg  nod)  bnrd)  feine  3)rahtfiebe  jn  fieben,  um  ade  groben  Körner 
abjufCheiben. 

®ag  S^atriumfulfat.  3)agfelbe  mirb  in  oerfd)iebenen  9ieinheitggraben 
oon  ben  d)emifd)en  nnb  0obafabrifen  unter  ber  SSejeichnung  0ulfat  geliefert 
nnb  enthält  jiemliCh  ISifen,  etmog  Ä'oChfalj  nnb  freie  0d)mefeIfäure. 
‘Diefe  Seimengungen  fd)oben  nicht,  menn  bie  billigen  0orten  beg  grünen  nnb 
blauen  Ultramaring  hevgeftellt  merben  foden;  für  bie  beften  reinblauen  Sfiarfen 
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ift  ieboc^  ber  (äifengetjatt  ^inberltd)  unb  für  btefe  leiteten  nur  baö  eifenfreie 
(Sulfat  ouraenbbar,  wie  e8  rot)  iu  einjetneu  §öt>^iten  jur  jDarfteUung  beS  feinften 
Sfjiegetgiafeö  unter  SJcrmeibung  aller  eifernen  ©eräte  eigenö  f)ergeftent  wirb, 
^ann  man  ein  Sulfat  erhalten,  wct^eS  burt^  Sntwäffern  unb  ©lU^en  be§ 
friftattifierten  @tauberfaljeg  gewonnen  ift,  fo  toerbient  biefeS  9J(iateriaI  wegen 
feiner  größeren  üiein^eit  ebenfalls  ben  33orjug. 

33eim  5Iu§wafd)en  beS  blauen  Ultramaring  nimmt  bag  i£Safrf)waffer 
@tauberfalj  unb  fc^wefelfaureg  (Sifen=  unb  2)?anganojt)b  in  geringer  SJienge 
auf.  ®iefe  Sßafc^wäffer,  wenigfteng  bie  juerft  folgenben,  alfo  fonjentrierten, 
finb  ju  fammeln.  9}?an  fällt  oug  i^nen  bag  (Sifen*  unb  SHanganojqb  burd) 
3ufa|  Oon  wenig  ^alfmtlc^,  öerbampft  bie  geflärten  f^lüffigfeiten  jur  ^Trocfne 
unb  erljält  auf  biefe  SBeife  einen  SSeil  beg  öerwenbeten  ©lauberfaljeg  wieber, 
ber  fic^  nun  gtei^  bem  anfänglid)  benu^ten,  angefauften  Salje  aufg  neue  in 
53enu|ung  nehmen  lä^t. 

5lu(^  bag  ©lauberfalj  mu^  fpuloerifiert  werben,  unb  jwar  am  jwecf* 
mö|igften  unter  Äotlergängen,  ba  man  eg  nic^t  gern  mit  ben  eifernen  kugeln 
in  ^ngelfäffern  in  SSerü^rung  bringt.  SfebenfaUg  müffen  bie  größeren  Stüde 
erft  unter  ^ollergängen  jerbrüdt  werben. 

S)ie  Soba.  ©iefelbe  wirb  in  neuerer  ^  fo  §o!^em  9^ein^eitggrabe 
geliefert,  ba|  bag  98*  big  100  projentige  fßrobuft  ooUfommen  genügt.  ®te 
5lmmonia!foba  jeigte  frü^^er  Don  ber  Seblancfoba  ben  Unterfd)ieb  größerer 
Soder^eit  unb  ftaubförmiger  33efd)affen^eit  unb  t)erurfad)te  baburd)  gewiffe 
Sdfwierigfciten;  fpäter  würbe  fie  oon  gleid)em  bie  ^eblancfoba 

geliefert  unb  baburd)  für  alle  3wede  öerwenbbar,  wenngleit^  nod)  fe^t  bie 
Ultramarinfabrifanten  ber  ^eblancfoba  ben  53orjug  geben. 

jDer  Schwefel.  33ig  in  bie  60er  Salire  ftanb  oielfac^  nod)  ber  raffi^' 
nierte  Sd)wefel  in  S3erwenbung,  würbe  bann  aber  burc^  ben  fijilianifd)en 
9?o'^fd^wefel  erfe^t,  nad)bem  man  erfannt  l)at,  ba^  bag  in  2Birllid)feit  öor* 
gereinigte  ^robntt  nur  fe^r  geringe  SKengen  frember,  §au|)tfäd)lid)  toniger 
S3eftanbteile  entljält.  Später  trat  nod^  ber  aug  ä^üdftänben  ber  ?eblancfobo* 
fabrilation  wiebergewonnene  Schwefel  l)inju.  S3ei  SBerwenbung  biefeg  ^bfatt^» 
probufteg  mu^  jebod)  barauf  gead)tet  werben,  ba§  er  frei  oon  Sd)wefelarfen 
fei,  ba  bagfelbe  mitunter  barin  in  größerer  Strenge  enthalten  ift;  einjelne  Stüde 
beg  Ultramarinrof)branbeg  erfd)einen  in  biefem  Sülle  überfäet  tion  lleinen 
biamantglänjenben  ÄriftaUen  ber  arfenigen  Säure;  ein  geringer  Oepalt  oon 
Sd)Wefelantimon  ift  weniger  bebenfli^. 

S)ie  ^iefelerbe.  ®ag  größte  ?ager  berfelben  befinbet  fid)  in  ber  Süne* 
burger  ^^iefebene  big  gegen  bie  See  f)in,  bod)  fommen  in  ®eutfd^lanb  and)  in 
Ober:^effen  Sunbftätten  oor,  bie  gnteg  “ißrobuft  liefern. 
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jDie  ^iefelerbe,  beien  neben  Kaolin  bann  unerlä^Iid)  ift,  tnenn 

e^  fic^  um  bie  ^erfteHung  non  fiefelreid)em  Ultramarin  hanbelt,  mu^  glet^fattö 
juöor  in  ein  feine«  'i)3utrier  nermanbelt  merben.  ?[)ian  üermenbet  am  norteiU 
l)afteften  bie  bid^teren,  f^mereren  formen  ber  ^iefetfäure,  namentürf)  Duarj- 
faub,  etma  folgen,  ben  man  au«  ben  Kaolinen  au«gefd)lämmt  l)ot,  ober  anbere 
reine  ©orten.  Geglühte  ^iefelgur  (3infuforienerbe)  finbet  jmar,  nachbem  biefe« 
3D^aterial  al«  eine  üerhättni«mä^ig  fe^r  reine  unb  fel)r  fein  nerteilte  ^iefelföure 
einen  gängigen,  mohlfeilen  ^anbel«artifel  bilbet  unb  baher  nur  nod)  unerheblidhe 
3ubereitung«Ioften  erforbert,  eine  au«gebehnte  ^nmenbung,  hot  aber  oermöge 
ihrer  fehr  ooluminöfen  33efd)affenheit  bie  nachteilige  SBirfung,  ba^  fie  bie 
Ultramarinmifchung  ju  loder  madjt.  2Birb  Duarj  angemenbet,  fo  mu^  ber- 
felbe  erft  geglüht  unb  in  SBaffer  abgef^redt  toerben,  moburd)  er  in  fleine 
Seile  jerff3ringt,  um  bann  fd)lie^lid)  auf  naffen  Stühlen  fein  gemahlen  unb 
mieber  getrodnet  ju  toerben. 

S)ie  9?ebuftion«mittel  (^oljfohle,  ©teinfohle,  ^olofthonium, 
©teinf ohlenpech).  S)ie  ^ohle,  fei  e«  eine  gute  ©teinfohle  ober  ^oljfohle, 
mu§  oon  ©anb,  ©feinen  ober  ähntid)en  Beimengungen  loohl  befreit  gehalten 
toerben.  3hv  Bertnahlen  fann  fehr  bequem  in  ben  Kugelmühlen  fo  erfolgen, 
toie  oben  beim  9Jiahlen  ber  al«  fd)toarje  §arbe  ju  oerroenbenben  ^oljfohle 
angegeben  tourbe.  S)ie  §oljfohle  fann  ohne  toeitere«  in  bie  Kugelfäffer  auf* 
gegeben  werben,  ©teinfohlen,  toel^e  hüi^ter  finb,  toerben  bagegen  erft  unter 
Kodergöngen  p  einem  groben  ^erbrüdt.  Sdian  fann  fie  aber  aud)  toie 

bie  .^oljfohlen  na|  mahlen  unb  bann  toieber  trodnen,  toie  man  e«  ben  Uni' 
ftänben  gemö§  für  jwedmä^ig  erachtet,  ©tatt  ber  Kolfle  oermenbet  man  al« 
rebujierenbe  ©ubftanj  in  neuerer  ßeit  fehr  häufig  Kolophonium  ober  öhnlid)e 
fohlen ftoff reiche  horjartige  Körper,  5.  B.  Seerafphalt,  ©dtwarjpech  nfw.,  nament* 
lieh  jur  ^erftellung  ber  fogenannten  fiefelfäurereidhen  Ultramarine. 

S)ie  mechanifdhe  Berarbeitung  ber  genannten  ä'iohmateriatien  jur  Ultra* 
marinbereitung  erforbert  baher  nad)  ben  obigen  ©rläuterungen  hnuptfätihlid)  nur 
biejenigen  ^Ipparate  nnb  Dperationen,  toelöhe  jur  .^erftellung  ber  @rbfarben 
bienen  unb  bort  bereit«  au«führtid)  befchrieben  finb. 

Slufer  ben  Oorangeführten  ^Rohmaterialien  fommen  bei  einer  im  Betriebe 
befinblidjen  Ultramarinfabrif  nod)  bie  ©alje  in  Betradft,  welche  ou«  ben  ?ougen 
unb  SBafchwäffern  ber  grünen  unb  blauen  Ultramarine  gewonnen  werben. 
Sie  Berarbeitung  ber  au«  ben  blauen  Ultramarinen  refultierenben  '2lu«wafdi= 
wäffer  auf  ©lauberfalj  wirb  noch  'oeiter  unten  erörtert  werben.  Sie  2Bafd)* 
flUffigfeiten  Oom  grünen  Ultramarin  enthalten  au^er  ©lauberfalj  aud)  nod) 
(Sinf aöh'©chtoefetnatrium  unb  ä)Rehrfad)*©chwefetnatrium.  ©ie 
werben  ebenfall«  in  eifernen  “ipfannen  jur  Srodne  abgebampft  unb  nach  ihtem 
ju  ermittelnben  üktrongehalte  toieber  al«  ÜRatronfalj  oerwenbet.  Samit  biefe« 
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CEtnbampfen  feine  ju  großen  Soften  öerurforfjt,  bringt  inan  bie  Sfbbampf* 
Pfannen  fo  in  S3erbinbun9  mit  ben  SJiuffelöfen,  in  melcffen  ba8  Ultramarin 
erzeugt  mirb,  ba^  fie  burc^  beren  abge^enbeö  geuer  ge^eijt  tnerben.  üDie  er- 
t)altenen  ^fbbanipfrücfftänbe  müffen  bann  ebenfattö  pulnerifiert  werben.  Uttra' 
marinfabrifen,  welche  jugteid)  ©oba  ^erftetten,  nerwenben  biefe  9^ü(fftänbe 
jroedmä^iger  afS  ©fauberfaf^  bei  ber  ©obafabrifation,  wobei  if)re  3fnwenbung 
feine  ©dfwierigfeit  oerurfa^t.  ©of^en  gabrifen  erwüdfft  baburd)  ber  Vorteil, 
ba^  fie  bie  äJiif^ungen,  welche  baö  Ultramarin  geben  foUen,  auö  ben  fec^ö  oben 
juerft  angeführten  äJtaterialien  ftetS  forreft  jufammenfe^en  fönnen  unb  nid)t 
genötigt  finb,  bei  ^erfteüung  jener  9Jtijchungen  fRüdfi^t  ju  neljinen  auf  bie 
'i^erwertung  ber  33erbampfung8rü(fftänbe,  beren  d)emifd)e  ßufammenfegung  bei 
übrigens  gleid)em  fj^atrongehalte  boöh  erlfebli^  toerfdhteben  fein  unb  oermöge 
biefer  Ungleichheit  ouf  ben  @ang  ber  f^abrifation  ftörenb  einwirfen  fann. 

3.  ®ie  33orbereitung  unb  flRifchung  ber  9?ohftoffe  jum 
fRohbrennen. 

2ßie  bereits  erwähnt,  bürfen  bie  oon  ben  f^abrifen  bezogenen  flJohftoffe 
nid)t  ohne  Weiteres  oerwenbet  werben.  ^ttJar  ift  ber  flon,  ober  gewöhuUd) 
„(ärbe"  genannt,  für  billige  Ultramarinforten  aud)  fo  üerwenbbar,  hoch  empfiehlt 
fid)  immerhin  ein  (Slühen  ober  33rennen  ber  @rbe  nebft  nad)folgenbem  SRahlen 
unb  ©ieben,  um  ein  f^robuft  oon  ftetS  gleidjbleibenber  SSef^affenheit  ju  erhalten. 
iBeim  33rennen  wirb  nid)t  nur  baS  medjanif^  ober  chemifch  gebunbene  2Baffer 
ber  (ärbe  Oertriebeu,  fonbern  aud)  bie  phpfifalifdje  33ef^affenheit  berfelbeu,  bie 
Dichte  unb  ^ärte,  oeränbert,  wobei  baS  fogenannte  ©chwinben  eintritt.  ^IS 
:}Jegel  gilt,  ba§  leicht  gebrannte  ©rbe  für  Ultramarinmiföhungen,  bie  bei  niebriger 
^lühhil^e  gebrannt  werben  unb  h^i^t  gebrannte  für  fold)e  Oon  hohet  ®lühhi|c 
oerwenbet  finb.  3fn  f^ig.  39  unb  40  ift  eine  Dfenanloge  jum  ©rbeglüpen 
nad)  §  off  mann  wiebergegeben.  Der  Ofen  ift  mit  einer  9?egeneratiogaS= 
fcuerung  auSgef'tattet,  weld)e  ermöglid)t,  ben®lühraum  e,  in  weldfen  15  aufred)t 
ftehenbe  Donretorten  c  eingefügt  finb,  auf  beliebiger,  gleid)bleibenber  ®lühhi<?e  ju 
erhalten.  DaS  9}iaterial  (Kaolin)  wirb  in  bie  fftetorten  eingefüllt  unb  in  feft 
beftimmten  Zeiträumen  auS  ben  wagered}ten  Kanälen  ausgewogen.  3n  bem 
oon  ber  f^lamme  nid)t  berührten  unteren  Seil  ber  fHetorten  wirb  ber  geglühte 
Kaolin  fo  weit  abgefühlt,  ba^  er  nad)  einigem  l^agern  weiter  oerarbeitet  werben 
fann.  Die  Seiftung  beS  OfenS  beträgt  in  24  ©tunben  600  kg  hartgebrannte 
ober  1200  kg  leid)tgebrannte  @rbe.  Die  (Srbe  wirb  alSbann  auf  DeSinte= 
gratoren  ober  ?[liahlgängen  werfleiuert  unb  auf  Zfntrifugalfid)tmafchinen  gefiebt, 
wobei  bie  feinften  Stummem  ber  ©eibengaje  ju  Oerwenben  finb. 

Die  §olwfohle  mu^  in  entfpred)enber  Söeife  ebenfalls  oorbereitet  Werben. 
Die  fchmel^bareu  33eftanbteile  ber  fRohmifchung  bebürfen  feiner  fo  weit== 
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gepnben  Verfeinerung.  jDie  S^nfuforienerbe  wirb  ungefiebt  nerwenbet,  weil 
ipe  florfige  Vefc^affenpit  baö  Sieben  faft  unmögüd)  mad^t.  ®ie  öorbereiteten 

9?optoffe  werben  abge* 
wogen,  gemifc^t  unb  auf 
9[Ra^lgängen  feingeniaPen, 

4.  üDag  9^oPrennen. 

@melin  bereitete, 
nadjbem  er  fict)  überzeugt 
ptte,  ba§  ein  Überfct)u§  non 
’JJatronfatjen  notwenbig  fei, 
eine  „Ultramorinbafig", 
inbem  er  35  3;;te.  reiner 
^iefelerbe  unb  30  S;te. 
reiner  Stonerbe  mit  fobiet 
iRatronlauge,  atg  j^ur  3luf^ 
töfung  ber  erfteren  er^ 
forberlic^  war,  mif^te  unb 
eintrocfnete.  3;e  2  Sie. 
biefer  VafiS  würben  mit 
1  2;i.  S^wefelblumen  unb 
1  Sl  Soba  gemifc^t,  in 
einen  Sieget  feft  eingefütit, 
gut  oerf^loffen,  rafc^  junt 
pftigen  9?otgtüpn  ert)pt 
unb  eine  ©tunbe  tang 
geglüp.  Sie  ©ctjmetje 
befa^  eine  fd^mupggetbe 
ober  getbgrüne  görbung, 
wetd)e  erft  burd^  norf)= 
matigeS  Qr'^i^en  on  ber 
Suft  in  ®rün  unb  bann 
in  Vtau  überging.  (Sine 
Veobactjtung  an  geriffenen 
Siegeln  brachte  (Emetin 
ju  ber  Srfenntnig,  ba§  jur 
Vtaubitbung  bie  SRitwirfung  bon  ©auerftoff  unentbeptid)  fei.  ■  Sin  jwefent» 
tidjer  Unterfdjieb  beb  gegenwärtigen  Verfapenb  gegen  bab  (^metinfc^e  beftep 
barin,  ba§  beu  fRoptoffen  nod)  eineb  ber  genannten  S^ebuftionbmittet  jugefep 
wirb,  woburc^  bab  in  ber  ätiif^ung  fc^on  borpnbene  ober  erft  beim  9?op 


finb  rei^entnetfe  angeorbnet  unb  in  großer  toor^onben,  ba  ieber  Ofen  nur 
etraa  3jnal  imSRonat  benn^t  ineiben  fann.  ©teSTiegel  finb  quö  genjö^nUc^em 
jlöpferton,  febod)  mit  ©anbjufalj,  ongefertigt;  fie  finb  gerabranbig  mit  geringer 
53erfüngung  nad)  bem  23oben  ju.  (Sine  fteinerc  'Sfrt  ift  au^en  32,5  cm  1)0^ 
unb  18  cm  im  ®urd)meffer,  eine  größere  32,5  cm  !^od)  unb  25  cm  im  ©ur^* 
meffer  meit.  33et)uf8  jDid,tnng  mirb  um  bie  f^uge  jmifd)eu  Siiegelranb  unb 
jDedel  (non  gleid)em  “iDnrdjmeffer)  ein  flacher  SBulft  ou8  fe^r  fanbreid]em  ?e^m 
l^erumgetegt ,  feft  ongebrüdt  nnb  abgeftridjen.  f)tiffe  an  gebraud]teu  Siegeln 
merben  in  berfelben  ^Beife  gebid)tet.  Sei  ben  ?Oinffelöfen  entt)ält  ber  Dfen 

®  eil  tele,  garbcufabritatioii.  II.  3. 9lufl.  22 


Ütobbrennen  ber  UUramarine. 


brennen  entftc^enbe  ^fjatriumfulfat  ju  fRatrinmo^tifuIfiben  unb  meiter£)in  ju 
9?atriumfnlfiben  rebujiert  mirb.  (Srft  mä^^renb  ber  eine  längere  3cit  in  2tn* 
f^irut^  uc^menbeu  3lbfüf)tuug  beg  fRo^branbeg  tritt  eine  SGBieberoj^bation  ber 
unnerbraut^t  gebliebenen  fRatriumfutfibe  ein,  fo  ba^  beim  regelre^ten  Verlauf 
beö  9?ot)brennen8  juleljt  nur  lUtramarin  unb  fRotriumfuIfat  nor^anben  finb. 
3n  früheren  fRo^brennen  bem  ber  ^orjedanfabrifation  fe^r 

ät)nüÄ;  gegenmärtig  finb  jmei  ^rten  ber  Öfen  im  ®ebraud):  SEiegetöfen  unb 
3Ruffelöfen,  bie  beibe  if)rc  Sorjüge  unb  fRa^teite  aufmeifen.  ®ie  Srennöfen 
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nur  einen  50iuffelramn,  ber  etma  450  cm  lang,  125  cm  breit  unb  50  cm 
ift.  ®ie  Sto^mifc^ung  wirb  etwa  35  cm  prf)  eingefüKt,  mit  Sonpättdien 

gewölbartig  abgebedt  unb  mit 
Se^mütt  wie  bie  fliege! 

gebidjtet.  S)ie  öorbere  Dfcn= 
feite  wirb  bann  mit  tofen 
Sadfteinen  auögefep  unb  bic^t 
mit  ©anblept  gebid)tet,  33ei 
ben  2;iegelöfen  werben  bie 
Spiegel  burd^  bie  f^euerturen 
eingefep,  bie  gro^  genug  finb, 
um  gtei^3eitig  alg  (Sinfteig^ 
löd^er  benup  werben  ju  fönnen. 
Sn  bie  weniger  junt  @lüpn 
fommenben  ©den  unb  bie 
pnterften  unteren  Siegetreipn 
werben  teere  Sieget  eingefeljt. 

Sn  i^ig.  41  ift  ber®runb' 
rip,  in  f^ig-  42  ber  Ouerfdjnitt 
eineg  fteinen  Siegetofeng 
bargeftetlt,  ber  für  bag  reine 
©utfatnerfap-en,  wie  für  bag  gemifd)te  ©utfat=©obat)erfapen  gteid)  gut  geeignet 
ift.  a  ift  StfpenfatI  mit  fHoft,  b  fRoPrennofen ,  c  geinbrennofen,  d  ©d^ieber, 
e  9?aud)fanal. 


f^ig.  43  a  unb  43  b 
ftetten  einen  g  r  o  f  e  n 
Siegetofen  für  bag  reine 
©ntfatüerfapen  bar.  a  ift 
5lfdienfatl  unb  ^ioft, 
h  ftioprennofen,  c  fHaud)* 
fammetraum  mit  ©d)ieber, 
d  S^aud^fanat. 

^  Sig.  44  a  unb  44  b 
^(©.  340)  finb  ©runbri^ 
'•Pjw.  Ouerfdjnitt  eineg 
iD?  u  f  f  e  1 0  f  e  n  g  für  bag 
reine  ©obatoerfap'eu. 
a  ift  Stfc^enfatt  unb  fRoft, 
b  f^euer^üge,  c  tDiuffet  jum  D^oPrennen,  d  9^aud)famme^raum  mit  ©d^ieber, 
e  ©tüpaum  für  S3erfud)e,  f  9?aud^fanäte. 
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b)  baö  reine  0uIfatöerfat)ren,  non  Senerfuö  unb  non  Se^fauf 
auSgebilbet; 

c)  ba«  gemifrf)te  ©utfat-Sobanerfa^ren,  n)eld)eg  balb  nad^^er  non 
nerfc^tebenen  in  Sinmenbung  gebradjt  morben  ift. 

gtg.  44  a.  ^lüe  brei  35erfa^ren  §aben  fid)  bi« 

^eute  erhalten,  jebod)  mit  bem  Unterfd)ieb, 
ba^  früher  im  9io^branb  ftet«  ba«felbe 
ißrobuft,  nämlid^  grüne«  Ultramarin  non 
nieberem  ©djmefelge^alt,  er^tten  mürbe, 
mä^renb  fpäter  bie  “^IJrobufte  je  nac^  bem 
angeraanbten  SBerfa^ren  non  fe^r  nerj^ie* 
bener  33eft^affen^eit  unb  non  ^ö^erem 
©d)me[elge^alt  maren. 

Sei  bem  reinen  ©ulfatnerfal^ren 
roirb  in  folgenber  SBeife  gearbeitet.  (Sin 
®emif(^,  befte^enb  au« 

400  kg  hartgebrannter  (Srbe, 

560  „  ©ulfat, 

118  „  ^oljfohle, 

mirb  in  260  Slieget  ber  f (einer en  ^Irt  ein* 
gefußt,  in  einen  ber  fleineren  Öfen,  ber 
gjg  4413  nod)  für  meitere  60  leere  Sliegel  ißlalj 

eingefeljt  unb  in  12  bi«  16©tunben  fertig 
gebrannt.  ®ie  f^euerung  mirb  anfang« 
mä^ig  gehalten,  bann  rafth  gefteigert  unb 
bi«  jule^t  auf  lebhaftefter  ©elbglühhi^e 
erhalten.  9^adh  bem '21u«brennen  ber  legten 
^oh(enfd)üttung  merben  bie  Öffnungen  ber 
Feuertüren  unb  bie  3lfd)enfall«  burd)  @ifen* 
glatten  gefd]loffen,  bie  FwQen  mit  Cehm 
t)erftrid)en  unb  ber  ^aminfdjieber  gefthloffen, 
alle«  jum  Suftjutritt  jn  ocr* 

hinbern.  SJiihrenb  ber  mehrtägigen  2lb* 
!lU)lung  finbet  febod)  bur^  bie  ^oren  be« 
iUiauermert«  ein  mäßiger  ^uftjiig  ftatt,  ber  audi  bur^au«  erforberlid)  ift,  um 
bie  Silbung  üou  grünem  Ultromarin  ju  bemirfen.  31u«  ber  obigen  9Jiifd)ung 
ton  1078  kg  merben  750  kg  S'iohbvanb  unb  au«  biefem  450  kg  fertige« 
Ultramarin  erhalten.  ®a«  au«  bem  reinen  ©ulfatoerfahren  ftammenbe  blaue 
Ultramarin  befigt  gegenmävtig  eine  nur  untergeorbnete  Sebeutung,  meil  oiet 
farbfräftigerc  ©orten  nad)  ben  beiben  anberen  Verfahren  he’^Qefleßt  merben 
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tonnen,  gür  bic  ®arfteUung  be§  grünen  Uttramaring  tft  bagegen  bag  reine 
(Sulfatüerfa^ren  ntcf)t  ju  entbehren. 

®cr  c^emifd)e  ^Borgang  beim  9io^brennen  fann  ungefähr  in  folgenber 
iBeife  gefct)ilbert  werben.  2)ie  3ufammenfe^nng  be8  grünen  Ultramarin^  ift, 
roie  wir  oben  gefe^en  ^aben,  Sig  Al6Na8S2  024,  bie  beö  .^aotin^  Si6Al8  02i,  ba§ 
letztere  mn^  jomit  beim  S'to^brennen  aufne^men  Nag  S2  O3 ,  bie  au«  4Na2S04 
4-  X  Äoblc  geliefert  werben.  ®ie  2)Ufct)ung  entölt  auf  400  kg  3:on  560  kg 
©ulfat;  nact)  ber  ©leic^ung  SigAlgOai :  4Na2S04  =  666:568  beanf^)ruct)en 
400  kg  Zon  341kg  ©ulfat,  womit  im  9toPranb  unbenufet  560  —  341  = 
219  kg  ©utfat  nerbteiben,  bie  burct)  Äo^Ie  perft  p  ©d)wefelnatrium  rebujiert  unb 
wäl)renb  ber  51bfüt)Iung  wieber  p  ©ulfat  opbiert  werben.  33on  ber  in  341  kg 
nerbrau^ten  ©ulfatg  entf)altenen  ©c^wefelmenge  (7  6  kg)  wirb  naü)  obigen 
©lei^ungen  nur  bie^ülfte  nom  grünen  Ultramarin  aufgenommen,  wö^renb  bie 
anbere  frei  wirb  unb  mit  bem  entftel)enben  ßinfac^»©c^wefelnatrium  ?0^e^rfacl)^ 
©d)wefelnatrium  bilbet  ober  anc^  p  ft^wefliger  ©äure  oerbrannt  mit  ben  Df  engafen 
entweicf)t ;  e8  entfielen  aber  and)  S^atriumopfuipe.  SllS  normale^  (Snbergebnig 
gilt  aber,  ba|  ungefähr  38  kg  ©d)wefel  al§  ©djWefelbiopb  entweichen,  wäl)^cii^ 
219  kg  bed  oerwenbeten  ©ulfatö  fith  iw  9tohbranb  ald  folched  wieberfinben. 

®ad  gemif^te  ©ulfats©obaoerfaht'en  ergibt  als  Snbprobutt  beS 
9tohbrennenS  ebenfalls  grüneS  Ultramarin,  baS  aber  öon  oiet  bnnflerem  ^uS= 
fehen,  als  nadh  bem  reinen  ©ulfatoerfahren  ift,  nnb  and)  eine  anbere  3«* 
fammenfe^ung  befi^t.  Die  §au)3tanwenbung  bcS  gemif^ten  S^erfa^renS  i)t  bic 
jnr  ^erftcUung  non  reinblauen  Ultramarinforten,  wäh^^enb  bie  na^  bem  reinen 
©ulfattierfahren  bargeftellten  einen  mehr  grünlithblauen  Don  befi^en  unb 
weniger  farbfräftig  finb.  Die  SRiflhung  fe^t  filh  pfammen  auS: 

a)  400  kg  hartgebrannter  Srbe,  b)  400  kg  hartgebrannter  (ärbc. 


300  „ 

©ulfat. 

350  „ 

©ulfat. 

130  „ 

©oba. 

80  „ 

©oba, 

110  „ 

©djwefel. 

105  „ 

©d)wefel. 

80  „ 

©chwarpei^. 

80  „ 

©(hwarped). 

Qe  mehr  in  bem  SlJUfd)ungSoerhältniS  baS  ©ulfat  oorherrf^t,  umfomehr  nähert 
fid)  baS  'iprobuft  bem  beS  reinen  ©ulfatoerfahrenS  unb  um  fo  billiger  ftellt  fith 
ber  ^lerftellungSpeiS.  DaS  9tohbrennen  erfolgt  hier  bei  geringer  ©lühhi^e 
nnb  ber  9^ohbranb  ift  weniger  feft,  baher  leichter  auS  ben  Diegeln  p  entfernen, 
als  bei  bem  ©ntf atoerfahren ;  bie  ©rünbilbung  ift  ebenfalls  weiter  oorge* 
fd)ritten.  ©ine  3)tifd)ung  liefert  etwa  720  kg  9?ohbranb  unb  520  kg  fertiges 
33lau.  3^n  ben  weniger  hriB^n  ©teilen  beS  DfenS  erfolgt  bie  ©rünbilbung 
oft  unDollfommen  unb  biefeS  fogenannte  „Unfertige"  mn^  auSfortiert  werben; 
feine  SJlenge  beträgt  etwa  34  kg  aus  einem  33ranb.  DaS  Unfertige  wirb 
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einer  fpüteren  9Jitfd^ung  ope  tüeitereg  jugefügt.  Sine  ineitere  Wugfortierung 
lüirb  baburc^  notinenbig,  bo§  baS  ®tün  bei  biefem  ^erfapen  burc^  bic 
einiüirfung  Ieirf)ter  jerftört  tnirb,  al§  bei  bem  ©ulfotöerfapen;  e§  bilbet  bann 
entweber  eine  weip  SDiaffe,  bie  bem  Unfertigen  beigefügt  merben  fonn,  ober 
auc^  ein  angebrannteg  matteg  @rün  ober  S3Iau,  tt3elct)eg  abgefc^abt  („©d^abfet") 
unb  auf  23Iauforten  jmeiter  Dualität  öerarbeitet  inirb.  ÜDur^fd^nittlid^  ift  bte 
iÜlenge  beg  ©^abfelg  etwa  40  kg,  nebeu  480  kg  reinem  33Iau.  ®ie  3u* 
fammcnfeljung  beg  grünen  Ultramaring  nad^  biefem  ^erfapen  fann  burd^  bie 
ilormel  Sig  AlgNasSgOai  auggebrüctt  werben.  Die  9^eaftionen  ftnb  per  Der* 
wi(f etter,  atg  beim  reinen  ©ulfatöerfapen.  ^ug  ©oba  unb  ©d^wefet  fönnen 
i)Ptriumi)oti)fuIfibe  (etwa  Dreifad)*©df)wefelnatrium)  entftepn,  wäpenb  ©ntfat 
Sinfad[)=  big  3tweifad)*©d)Wefelnatrium  liefert.  Sm  pipn  Üiopranb  fönnten 
big  150  kg  günffac^=©(^wefetnatrium  entpiten  fein,  bie  wöpenb  ber  2lb!üp 
tung  100  kg  ©ulfat  unb  95  kg  ©df)Wefet,  ber  ju  fc^wefliger  ©äure  öerbrcnnt, 
ergeben.  Die  33etriebgjeit  ift  biefelbe  wie  beim  ©ulfatöerfopen,  bagegen  ift 
ber  Diegettoerbraud)  ein  geringerer. 

Dag  reine  ©obanerfap'cn  fann  nad^  ^wei  Slrten  betrieben  werben,  fe 
na(^bem  reiner  Son  ober  ein  fiefelrepeg  Douerbefififat  angewenbet  wirb, 
äßäpenb  urffjrüngfi^  nur  reiner  Son  angewenbet  würbe,  fanb  man  in  ben 
50  er  3;apen,  ba§  bei  S3erwenbung  gewiffer,  nic^t  gefdjtämmter  Donforten  fd^on 
im  9^oPranb  ein  mep-  ober  weniger  öoKenbeteg  33Iau  erhielt  werben  fönne, 
bag  gegen  SUaunlöfung  wiberftanbgfäpger  unb  fdf)öner  im  garbton  fei.  Die 
Urfact)e  biefeg  S3erpltcng  würbe  fpter  in  bem  ppren  ÄiefelgepÜ  erfannt, 
ber  bem  ungefd^lämmten  Don  eigen  war.  Dag  fiefelreid[)e  Ultramarin  würbe 
immer  mep  betoorgugt  unb  öerbrängte  bag  fiefefarme  gän^üd),  fo  ba^  bie  33e<= 
jei^nung  „©obablau"  fid)  ope  weitereg  auf  bog  fiefelreid)e  SBIou  bejog.  Die 
33ejeic^nung  „fiefelarmeg  Ultramorin"  würbe  bapr  bem  Stau  oug  bem  ge* 
mifc^ten  ©utfot‘©obat)erfapeu  beigetegt,  na^bem  bag  reine  ©ulfotocrfapen 
feine  93cbeutung  für  bie  S3IouprfteIIung  ebenfollg  Oerloren  ptte.  SBenn  man 
bog  fiefelorme  33Iau  oug  ben  brei  ^erfteUunggüerfapen  unterpeiben  miK,  fo 
wirb  bie  Sejeidfjnung  fiefelarmeg  33tou  ber  niebereu,  mittleren  unb 
ppn  ©c^wcfeluuggftufe  gewäpt,  um  bie  wefeutlidjen  Unterfd^iebe  in  bem 
-ßrojentgeplt  an  ©c^wefel  augjubrücfen. 

3ur  DarfteHung  beg  fiefelreidl)en©obablaug  oerwenbet  mon  folgenbe 
9)tifd)ung  : 

340  kg  leptgebrannte  Srbe, 

60  kg  ^iefelerbe  (troden  bered)net), 

360  kg  0oba  (ober  330  kg  ©oba,  30  kg  ©ulfat), 

300  big  330  kg  ©^wefel, 

40  kg  ^olo|)pnium  ober  ©^warjf3ed). 


5lu§tDajc^en  be§  atotibranbeS. 
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gi'tr  einen  Sranb  werben  je  jwei  btefer  SJitfe^ungen  in  400  jTiegel  ber  größeren 
5trt  gefüllt,  biefe  mit  bem  ^Dedel  nad)  unten  mit  not^  170  leeren  Siegeln  in 
einen  großen  Sto^brennofen  gebracht,  in  12  biö  18  ©tunben  big  jur  ©tü^^i^e 
gebrad)t  unb  noc^  24  big  30  ©tunben  gebrannt.  ®ie  ®lüt)^i^e  ift  fo  niebrig 
atg  mögti^  ju  ^tten,  fo  ba§  t)elle  Sftotglü^^ifje  (etwa  700®  C)  nidjt  über* 
fd)ritten  werben  foü.  33ei  forgfältiger  Leitung  beg  9iot)brenneng  ift  ber  3n^att 
ber  Spiegel  ebenfo  tiottfommen  blau,  wie  bei  ben  beiben  ©utfatoerfa'^ren  grün. 
5lug  einer  SJiift^ung  ertjält  man  burdjft^nittli^  48  kg  Uufertigeg  unb  690  kg 
S^o^branb,  wotion  128  kg  ©d)abfeiblau  unb  432  kg  befte  33Iauforten,  im 
gaujen  560  kg  ^anbelgware;  ein  23ranb  aug  2  3[Rifrf)uugen  liefert  bag  doppelte 
biefer  9Kengen. 

Die  3ufommenfe§uug  beg  fiefelre^en  ©obablaug  ift  Sig  Al4Na6S4  02o. 
Dagfelbe  ift  wiberftanbgfäl)iger  gegen  oerbünnte  ©äuren  unb  Sllauulöfung  alg 
bag  tiefelorme.  Die  ^ö^fte  5llaunbeftänbig!eit  l)ängt  aber  erfa^rungggemä^ 
nic^t  nur  bon  bem  böseren  Äiefelgef)alt  ab,  fonberu  au^  bou  ber 
S3ef(l)affenl)eit  beg  Ultramaring,  bie  bon  ber  beg  berwenbeten  Soneg  abbüngig 
ift.  (äg  ift  belannt,  ba§  bag  aug  leiebtgebranntem  Kaolin  bargeftetlte  ^robuft 
weniger  füurebeftäubig  ift,  alg  bag  aug  bartgebrannter  (Srbe  mit  bem  gleid)en 
ober  nur  wenig  erhöhten  Äiefeljufa^.  Sfnbeg  treten  in  biefem  le^teren 
gewiffe  ©^wierigfeiten  beim  9?obbrenuen  auf,  bie  in  ber  biebteu  SSefebaffenbeit 
ber  5öiaffe  ihren  Urfprung  haben,  ^tlerbingg  ift  bie  5luwenbung  ber  hart* 
gebrannten  (Srbe  für  bie  (Srjielung  beg  beften  'jßapierblaug  nicht  ju  umgeben. 

Um  bag  Unfertige,  fowie  bag  Oerbranute  Ultramarin  aufjnarbeiten,  wirb 
folgenbeg  33erfabren  eingefcblagen.  Die  SlUfd)ung  wirb  jufammengefe^t  aug: 
190  kg  hartgebrannter  (Srbe, 

600  kg  Unfertigem  unb  ^Verbranntem,  ju  Vs  aug  bem  ©obatoerfabren 
unb  Vs  aug  bem  ©ulfatfobanerfabren  bet^übrenb, 

170  kg  ©oba, 

10  kg  ©ulfat, 

200  kg  ©chwefel, 

80  kg  ©tbwarjped). 

©ie  wirb  wie  beim  ©ulfat  *  ©obaüerfabren  gebrannt  unb  liefert  au^er  6  kg 
Unfertigem 

18  kg  ©tbabfel  =  12  kg  auggewaftbeneg  ^^iobgrün  II.  Dualität, 

950  kg  guten  S^obbranb  =  665  kg  ouggewaftbeneg  Stobgrün  I.  Dualität. 

5.  Dag  ^ugwafchen  beg  Siobbraubeg  unb  bie  SÖBiebergewiunung 

oon  ©ulfat. 

Diefe  Dperatiou  erfolgt  am  beften  in  ber  SBeife,  ba^  man  bie  9iobbranb* 
ftüde  ohne  jeglitbc  SSorjerfleinerung  in  einen  mit  f^iUevboben  tierfebenen  SSebälter 
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bringt,  befjen  2tbIaufro^r  öon  unten  big  na^e  an  ben  oberen  9?anb  aufioärtg 
gebogen  ift.  S^n  ben  ooUftänbig  gefüllten  33el^älter  tä^t  man  marmeg  SBaffer 
einflie^en,  big  bagfelbe  aug  bem  3lblaufrol)r  abfUe^t.  SBenn  eg  fic^  nur  um 
bag  ?lugroafc^en  f)anbelt,  fo  lä|t  man  nad)  mel^rftünbigem  ©te^en  ber  erften 
güHung  bag  Sßaffer  mieber  nnunterbrorfjen  laufen,  big  eg  am  ^blaufro^r 
gänjlic^  befunben  mirb.  ©oH  bag  ©ulfat  burc^  @inbamf)fen  mieber* 

gemonneu  merben,  fo  oerbinbet  man  4  big  6  SSe'^ötter  in  ber  2Beife  mit* 
cinauber,  mie  bieg  beim  ?luglaugen  ber  9Jo^foba  in  bem  Seblanctoerfa|ren 


üblid)  ift;  am  befteu  nimmt  man  4  23el)älter  uub  begnügt  fi^  mit  einer 
.^onjeutration  oou  220Be,  inbem  eine  größere  burd)  ^uglriftaHifieren  leid)t 
©törungen  oerurfa^t.  3n  f^ig.  45  a  uub  45  b  ift  eine  jmedniö^ige  5lnorbuung 
beg  5luglaugeaf)f)arateg  üeranfd)auli^t.  a,a  finb  Dampfleitungen  für  ben 
'äbbampf  ber  Dampf mafc^ine,  b,  h  ?augeröt)ren  non  einem  haften  jum  anbereu, 
c  ift  ©iebboben.  Sieber  ber  oier  haften  fa^t  500  kg  fRol)branb;  bie  haften 
finb  aug  ©u^eifen.  3^^  (Sinbampfpfannen  fann  guteg  Äeffelbled)  benu^t 
merben,  ber  ^Betrieb  mu^  feboc^  fontinuierli^  erfolgen.  Dag  ©ulfat  mirb  in 
befannter  SBeife  auggefoggt  unb  in  flad^en  gu^eifernen  fOJuffeln  (äpnli^  ben 
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©aöretorten),  bie  buvcf)  bte  objie^enben  geuergofe  ber  'Pfannen  fjau^tf adeltet) 
ton  oben  ^er  unb  ni^t  big  jum  ©lü^en  itetben,  getrorfnet  unb  ift  bann 
jur  SBieberterwenbitng  geeignet.  Sine  Pfanne  ton  4  m  ?änge,  1,7  m  33reite 
unb  0,8  m  ^ö^e  liefert  in  12  ©tunben  230  kg  troefeneg  ©utfat  bei  einem 
33erbrauc^  ton  300  kg  ^o^Ien. 


6.  3)ag  Siroefnen  unb  bie  33ereitung  beg  ^ei^mafferg. 

'2lug  beni  auggeitafc^enen  9?o^bronb  ttirb  nunmehr  bag  grüne  bjtt.  bog 
blaue  S^o^nttramarin  auf  getrennten  SBegen  iteiter  terarbeitet.  S)ag  Sfio^grün 
beg  ©utfatterfal)reng  gelangt  in  bie  STrodnerei,  mo^in  fpöter  au^  bie  fertigen 


©orten  tonSBIau  unb  ton 
®rün  aug  bem  reinen 
©ulfatterfafircn  fommen. 
2)ie  STroefeneinri^tungen 
fielen  mit  folgen  jur  33e* 
reitung  beg  ^ei^ttafferg  in 
i^erbinbung. 

f^rii{)er  Jtnrbe  ber 
2Bärmebebarf  aug  ben  ab* 
jief)enben  f^euergafen  ber 
9fiof)brennöfen  gezogen, 
fpäter  in  me^r  rationeüer 
SBeife  aug  beut  ^Ibbampf 
ber  3)ompfmafd)inen.  ®er 
9lbbomf)f  lüirb  burc^  einen 
aufre^ten  9Jö^rentointär» 
mer  für  bag  ©peifettaffer 
ber  !IDampf!effet  geleitet, 
itobei  mit  etma  Vs 
3Ibbanipfeg  bag  gefaulte 
äßaffer  für  eine  'Einlage 
ton  130  ^;|3ferbefräften  auf 
etwa  100®  torgeltärmt 
roirb,  itenn  etlta  6  qm 
^eijflädje  benu^t  iterben; 
bie  übrigen  Vs 
bambfeg  merben  ton  bem 
Äonbengmaffer  getrennt 
nnb  jum  ^Troefnen,  fottie 
ber  ^ei^mafferbereitnng 


gig.  46  a. 
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'oerroenbet.  3)ie  Slrocfengefä^e  befielen  au8  ftadjen,  12  cm  ^o^en  gu^etfernen 
‘iJfannen  ton  1,3  m  tm  Ouabrat,  üon  benen  Je  4  ©tücf  rei^cntüeife  in  einen 
gemeinfd)aftlid)en  Unterfal^  auö  Sled^  eingefeljt  nnb  mit  ©i^tnngSjt^nüren 
nntereinanber  nnb  mit  bem  Unterfa^  öerfc^ranbt  finb.  ®ie  Pfannen  merben 
bebnfg  SJanmerfparniS  in  jmei  9tei^en  übereinanber  angeorbnet,  mie  ouS  ben 
/Jig.  46a  nnb  46b  erfic^tUd)  ift.  a  finb  Bungen  jnr  ®am:pft)erteilung ,  b  bie 
Stö^e  ber  (Su^einfttl^e.  ®er  ®ompf  roirb  an  ber  @d)malfeite  beö  Unterfa^eg 
jugefü^rt  nnb  ber  übrig  bteibenbe  ^Inteil  an  ber  entgegengefe^ten  ©c^matfeite 
»on  bem  ÄonbenSmaffer  getrennt  nnb  px  einem  S3ormärmer  geleitet;  bei  einem 
betrieb  öon  130  ^ferbefräften  nnb  auögebe’^nter  ©c^lämmereieinridjtung  ift  ein 
2ßafferranm  non  10  cbm  erforberüc^.  @ine  9ieit)e  ©ampfpfannen  gleich  nier 
@inföl?en  fa^t  nnb  liefert  140  bi§  150kg  0^ol)grün  trocfen  in  24  ©tunben; 
non  ben  fpäter  ju  befc^reibenben  ©aljforten  merben  320  kg,  non  fein  51b* 
gefdjlämmtem  120  bis  150  kg  in  fe  2  ^Tagen  trocfen  er^lten.  ©ie  ©alj* 
f orten  entf)alten,  auS  bem  ©c^lammfaften  fommenb,  20  ^roj.  SBaffcr;  aÜe 
©aljf orten  gelten  norfjer  bnrd)  f^ilterpreffen,  bie  f^ilterfnc^en  Ijalten  bann  aber 
nod)  nie!  mel|r  SBaffer  jurüd,  als  bie  ©aljforten. 

7.  ®aS  f^einbrennen. 

5Benn  bie  ^erftetlung  beS  grünen  Ultramarins  gelungen  ift,  fo  i)at  bie 
!I)arftellung  beS  blauen  barauS  feine  ©^inierigfeiten  me^r.  ®aS  grüne  Ultra* 
marin  mu§  ju  biefem  53ebufe  in  norangefütjrter  SBeife  jnnädjft  auSgelaugt  nnb 
gemahlen  merben.  Dbmo^l  baS  grüne  Ultramarin  bur^  ®lül)en  mit  ©almiaf, 
fomie  bnrc^  S^lor,  menn  eS  über  baS  glüljenbe  grüne  Ultramarin  geleitet 
mirb,  in  baS  blaue  nermanbelt  merben  fann,  fo  ift  man  bod)  babei  fteljen 
geblieben,  jn  biefer  Ummanblung  bie  ^inmirfnng  ber  fd]mefligen  ©ciure  anju* 
menben.  Sc^tere  bringt  biefe  garbenoeränberung  fef)r  rafd)  Ijerüor,  menn  man 
über  baS  glüpenbe  Ultramarin  f^meflige  ©änre  leitet,  maS  man  im  f leinen 
fogar  in  einer  ©laSröpre  über  ber  SBeingeiftlampe  auSfül)ren  fann.  ®aSfelbe 
5?erfaf)ren  menbet  man  jiim  331änen  beS  Ultramarins  im  großen  an  nnb  nennt 
biefcn  9iöftproje^  in  ber  Ultramarinte^nif  jnm  Unterfdjiebe  non  bem  9io^* 
brennen  baS  f^einb rennen  ober  531anbrennen  beS  Ultramarins.  9)ian 
cr^i^t  ober  röftet  baS  grüne  Ultramarin  mit  ©^mefel,  mobei  biefer  fic^  ent* 
jünbet,  alfo  bie  ft^meflige  ©änre  in  nä^fter  53erüf)rung  mit  bem  grünen  Ultra* 
marin  erjeugt  mirb.  hierbei  mirb  ein  Sieil  ber  fc^mefligen  ©änre  nnb  jugleid) 
Oiatrium  im  Ultramarin  unter  Silbung  non  fc^mefelfaurem  9?atron  ojt)biert, 
maS  baburd)  bemiefen  mirb,  ba^  nad)  biefer  33el)anblung  baS  entftanbene  blaue 
Ultramarin  an  Söaffer  eine  gemiffe  5tRenge  ©lauberfalj  abgibt.  2Beil  nun 
l)ierbei  9iatrium  entjogen  mirb,  bie  9)ienge  beS  ©d)mefelS  im  S^ücfftanbc  aber 
nid}t  abgenommen  i)at,  fo  mu^  entmeber  anS  bem  im  grünen  Ultramarin  oor* 
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l^anbenen  ©rfiwefetnatrium  ein  9JJe^rfad^*(S^weicInatrium  entftanben  fein,  beffen 
S'Zatur  unbefannt  i[t,  ober  freier  ©^mefel,  üon  bem,  toie  oben  ern)ä^nt,  bie 
Färbung  ab^üngen  fönnte.  (gr^i^t  man  grünet  Ultramarin  in  einer  ^orjeUan- 
fd^ale  unb  ftreut  ©^roefel  baranf,  fo  entjünbet  fic^  ber  le^terc,  unb  mä^renb 
feiner  ^Verbrennung  nimmt  ba§  Ultramarin  eine  blauere  gürbung  an,  namentlict) 
an  ben  kanten  ber  (Schate,  mo  bie  Suft  j^uftrömt.  §ier  jeigt  aud^  baS  Ultra* 
marin  ein  ©rglü^en  burcf)  Dj^bation  be§  f)?atriumg,  maö  im  mittleren  Sieite 
ber  (Srf)ale  nic^t  ftattfinbet,  mo  bie  Suft  oom  ©c^mefel  oöllig  beSoj^biert  an* 
langt,  äöieber^olt  man  biefcg  SVerfa^ren  öfter  unter  Umrü^ren,  fo  mirb  bag 
Ultramarin  enblidl)  ganj  blau;  aber  bnrd^  ju  langeö  unb  öftere^  9töften  tier* 
fdjminbet  bie  blaue  ^arbe  mieber,  b.  1).  fie  mirb  meuiger  intenftö  unb  enblid^ 
mci§.  ?[Ran  mu^  als  ®rnnb  biefer  Entfärbung  anneljmen,  ba^  bei  längerer 
fRöftung  entmeber  aUeS  'JJatrium  ober  ber  färbenbe  5lnteil  beS  @d)mefelS  ent* 
jogen  raerben;  ba^er  mu§  bie  Einmirfung  ber  f^roefligen  ©äure,  ober  racnigfteuS 
ber  Suftjutritt  neben  i§r  in  gemiffe  ©renjen  eingefd^ränft  bleiben,  menn  baS 
intenfiofte  blaue  fßrobuft  entfielen  foll.  dagegen  ^at  eS  ben  ^nfdjein,  ba^  bie 
^arbe  nid^t  jerftört  mirb,  menn  man  baS  grüne  Ultramarin  in  ©laSrö^ren 
mit  f^mefliger  ©äure  o^ne  Luftzutritt  be^anbelt. 

®ic  Ummanblung  beS  grüneu  Ultramarins  in  baS  blaue  bur^  Ein* 
mirfung  bon  fd^mefliger  0äurc  in  ber  ^il^e,  baS  geinbrennen,  mirb  im  großen 
auf  breifad^c  2öeife  auSgefü^rt. 

Erftc  2J?et^obe.  5D^an  bebient  fid^  eiferner  Heiner  3')iittber,  meld^e 
über  einem  Seuerraum  eingemauert  finb,  fo  ba^  fie  jum  f(^ma^en  @lü^en 
er^i^t  merben  fönnen.  3fn  ben  ß^ti^ber  fann  eine  mit  ©d^aufeln  berf eigene 
glügelmeUe  eingefja^t  merben,  bereu  5ld^fe  born  burd^  ben  S)ecfel  ^erauSragt 
unb  mittels  einer  Äurbcl  umgebrel^t  merben  fann.  2ln  ber  oberen  ©eite 
befinbet  fi^  ein  3luStrittSlod^  für  frf)mef(ige  jDämf}fe  nnb  an  bem  borbern  lofen 
®ecfel  eine  berfd^lie^bare  Älaf)f)e,  gro^  genug,  um  mit  fleinen  ©Räufeln 
©d}mefel  eintragen  jn  fönnen.  ^Tönerne  mürben  beffer  fein,  unb 

man  mürbe  il)r  borbereS  Enbe  bodf)  mit  einem  paffenben  Steile  bon  Eifen  ber* 
fd)lie^en  fönnen.  33on  fold^en  eingemanerten  3t)l^ttbern  bebarf  natürlid^  bie 
gobrif  eine  größere  Slnjal^l.  ©ie  merben  in  einem  gemeinfrf)aftlidt)en  Dfen  in 
eine  9^ei^e  nebeneinanber  eingemauert,  bo^  befi^t  feber  3^1inber  feinen  eigenen 
mit  ©d^ieber  regulierbaren  3u9  in  ben  ©djornftein.  3)ie  ermähnten  oberen 
Wbjüge  ber  3^1mber  jur  Entfernung  ber  fd^mefUgen  ©ämpfe  fönnen  ebcnfo 
in  einen  gemeinfd^aftlid^en  über  ben  Öfen  angebrad^ten  ^anal  auSmünben,  in 
meld^em  fic^  bann  mit  ber  3ett  Ultramarinftaub  anfammelt,  unb  bon  mo  auS 
bie  üDämfjfe  gleid^fallS  in  ben  ©d^ornftein  ge^en,  ober  j.  33.  in  bic  SSlei* 
fammern  einer  mit  ber  Ultramarinfabrif  in  33erbinbung  fte^enben  ©d^mefel* 
fäurefobrif  geleitet  merben  fönnen. 
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9^öften  unb  ^Ibbrennen  mit  0ct)tt3efel  gc^t  barin  auf  folgenbe  3Beife 
uor  fid).  ®er  Ofen  mirb  ange^eijt,  ber  ß^Iinber  mit  12  big  15  kg  grünem 
Ultramarin  belaben  unb  «ieber  nerfc^Ioffen.  3m  Sßertaufe  ber  (Srt)i^ung  wirb 
nun  bie  glügelweüe  jnweiten  gebre^t,  um  eine  gleid)mä§ige  53erteUung  ber 
äBärme  in  ber  33efd)ic£ung  jn  bewirten.  2öenn  bie  le^tere  fo  ^ei^  geworben 
ift,  ba^  fid)  eine  probeweife  in  ben  3^1wber  geworfene  fteine  Ouantität 
©d)wefet  entjünbet,  fo  mäßigt  man  bag  geuer,  nm  bie  33ef^ictnng  auf  biefer 
Temperatur  ju  ermatten,  ober  fie  wenigfteng  nid)t  öiel  p^er  [teigen  ju  taffen. 
50ian  wirft  algbann  in  ben  ß^twber  eine  Sabung  öon  etwa  Va  kg  geputnerten 
©^wefet,  bre^t  bie  gtügetwetle  rafc^  nnb  tä^t  bie  ßinfüttöffnung  an  bem 
Derberen  S3erfd)tu^  offen,  bamit  bie  jur  altmä^tid^en  33erbrennung  beg  ©djwefelg 


nötige  Suft  eintreten  fann.  2}ian  bretjt  bann  tangfamer,  big  man  beniertt, 
ba§  feine  ©c^wefetbämpfe  me^r  entfielen  unb  tierbrennen,  worauf  man  mit 
einem  an  Tra^t  befeftigten  Söffet  eine  ^robe  Ultramarin  ^eraug^ott,  bag  nun 
btäutic^  grün  geworben  ift.  Tiefe  Dperotion  wieberf)ott  man  mit  einer  neuen, 
gteid)  großen  Ouantitöt  tion  ©c^wefet  fo  oft,  big  bie  ^erauggenommene  enblid) 
rein  btau  geworbene  ^robe  beg  Uttromaring  jeigt,  ba^  bei  ber  teilten  S3efd)icfung 
mit  ©ö^wefet  bie  blaue  f^arbe  an  9ieint)eit  unb  3ntenfität  nid)t  er^ebti^  me^r 
gewonnen  ^at.  Tamit  bie  f^tügetwetle  beim  Umbre^en  nid)tg  aitg  ber  oberen 
Öffnung,  bur^  wett^e  bie  Suft  ^erangwirft,  fann  man  in  biefetbe 

einen  furzen  fc^rdg  fte^enben  ^atg  einfeljen.  fÖian  entleert  ben  3^1^^^!^  ^wr^ 
^egna^me  feineg  Tedetg,  b.  beg  unteren  Teitg  ber  tiorberen  Sßanb,  unb 
Slugjie^en  ber  SJiaffe  in  einen  untergefe|ten  eifernen  haften. 
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3tt)ette  SJiet^obe.  S3ei  biefer  bebient  man  fid)  ftatt  ber  3^tittber  ge* 
mauerter  ^erböfen,  non  ber  ßinri^tung,  ba^  bte  flamme  ber  ^etjung  ebenfo, 
roie  bei  ber  erften  ^Jiet^obe, 
nic^t  birett,  fonbern  immer 
nur  inbireft  auf  bie  S3e* 
ft^icfung  beS  §erbe8  ein* 
mirfen  fann.  ^ig.  47  ift 
ber  ®urc^fd)nitt  eine« 
fo^en  Dfenö  nac^  ber 
Sänge  im  3lufri^,  fjig.  48 
ber  ®urrf)f^nitt  begfelben 
nad)  ber  Breite,  §ig.  49 
ber  @runbri|  be^fetben  im 
'Durd)fd)nitt  auf  ber  (Sbene 
be§  ^erbeS.  ©leid^e  53ud)* 
ftaben  bebeuten  gleiche  Sleile. 

A  geuerraum,  £  §erb 
^ur  Slufna^me  be§  Ultra* 
inaring,  auf  einem  flauen 
Oemölbe  ru{)enb.  ©injetne  Banate  q,q  in  (elfterem  leiten  bie  glantme  jmifc^en 
baS  ^erbgemölbe  dd  unb  ba§  ©eroötbe  um  benfelben  ee,  meldje^  bi?  jum 

Sig.  49. 


0d)ornftein  G  bamit  parallel  läuft,  bann  fic^  in  le^teren  öffnet.  jDer  f^euer* 
laum  A  ^at  einen  S^oft  aa,  ben  2lfd)enraum  l  unb  bie  Dfentür  c. 


gig.  48. 
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®er  §evb  ^at  öorn  eine  Öffnung  f,  tnel^e  burd^  eine  etferne  in  einer 
33ai)n  laufenbe,  l^ängenbe  f^^afltür  ganj  ober  teütoeife  öerfd^Ioffen  toerben  fann. 
"Diefe  Öffnung  ift  mit  einem  SD'Jantel  gg  übermölbt,  melier  bie  au§  ber  ^erb^' 
tür  fommenben  SDämfjfe  in  ben  ©^ornftein  fü^rt,  fo  ba§  fie  nit^t  in  ba§ 
morin  ber  £)fen  oufgeftettt  ift,  entraeidjen  fönnen.  Me  ber  (är^i^ung 
auögefe^ten  2:eite  merben  auö  guten  ©c^amottefteinen  erbaut,  öon  benen  bie 
^um  5Bau  beS  ^erbeS  unb  beS  ^erbgemölbeö  bienenben  noct|  befonberö  burd^ 
3Ibfc^leifen  genau  gufammengepa^t  finb.  iBon  biefen  9iöftöfen  gebraucht  eine 
gabrif  jtoar  gleid)fat(g  eine  größere,  feboc^  immer  eine  geringere  Mja^I,  al& 
oon  ben  oor^in  befc^riebenen  ß^^inbern,  ba  bie  Öfen  geräumiger  finb  unb  me^r 
leiften,  als  bie  3^Iinber. 

3)iefe  Öfen  merben  angel)eijt,  bis  baS  innere  beS  ^erbeS  bunfle  9^ot= 
gtü^li^e  angenommen  ^at,  hierauf  mirb  bie  gaHtUr  anfgc3ogen  nnb  aufge^ängt, 
unb  eine  5  bis  8  cm  §ol)e  ©c^i^t  grünen  Ultramarins,  ben  man  f^aufclooll* 
meife  einträgt,  auf  bem  §erbe  auSgebreitet  unb  unter  S3erfc^tu^  ber  Stür  fi> 
lange  erl)igt,  bis  bar  auf  gemorfener  ©cljmefel  fogleicf)  ju  brennen  beginnt 
jDann  mirb  bei  aufgejogener  Sür  auf  baS  Ultramarin  eine  ©d^aufel  ooll 
©c^mefel  gemorfen,  meldjen  man  mit  einer  eifernen  ^rüde  jerrü^rt  unb  unter 
fortgefeijtem  Umrü^ren  ber  ganzen  9)iaffe  oerbrennen  lä^t,  mobei  bie  Xüx 
fomeit  l)erunter  gelaffen  mirb,  ba|  nur  no^  eine  jum  Umrü^ren  ber  9)taffe 
genügenbe  Öffnung  bleibt.  5Rad)  bem  S3erbrennen  beS  ©d^mefelS  trägt  man 
aufs  neue  eine  gleiche  Ouantität  ©d^mefel  ein  unb  mieber^olt  biefe  Dperation 
fo  oft,  bis  bie  nac^  febeSmaliger  ^Verbrennung  beS  eingetragenen  ©djraefelS 
leranSgenommene  ‘»Probe  juleijt  jeigt,  ba§  bie  Sntenfität  ber  binnen  f^arbe  nic^t 
me^r  junimmt  9J?an  oermeibet  eine  größere  (Sr^ii^ung,  als  ju  einer  rafd) 
erfolgenben  ^Verbrennung  beS  ©d)mefelS  erforberlid)  ift.  S)ie  SSläuung  beS  grünen. 
Ultramarins  mirb  auf  biefen  gerben  in  fürjerer  3eit  bemirft,  als  bei  ber  erft» 
befd)riebenen  Mraenbung  Oon  3t)lini'ern,  inbem  oermöge  beS  größeren  ^uft* 
juirittS  ouf  bem  §erbe  mel)r  fdjmeflige  ©äure  gebilbet  mirb  unb  meniger 
©d)mefet  lebigli^  oerbamfjft,  mie  eS  bei  mongelnbem  Luftzutritt  in  ben  3^linbern 
ber  gaü  ift.  L?a^  erreichter  Sfntenfität  ber  f^arbe  mirb  baS  blaue  Ultramarin 
auSgejogen,  unb  ber  ^erb  jur  gortfet^ung  ber  Slrbeit  aufS  neue  befd)idt. 

jDritte  9}iethobe.  hierbei  bebient  man  fid)  ber  oberen  herbförmigen 
Slbteilung  beS  9?ohbrennofenS  (f.  gig.  41  unb  42  auf  ©.  338)  c,  in  melche 
mä’hrenb  beS  9^ohbrcnnenS  bie  abziehenben  geuergafe  bnrd)  zmei  Steihen  feitlid)er 
Öffnungen  eintreten  unb  burch  eine  Öffnung  im  ©d)eitel  beS  ©emölbeS,  bie 
bnrd)  einen  ©d]ieber  gefdhloffen  merben  fann,  in  bie  ^aminzüge  auStveten.^ 
SeifpielSmeife  fei  hier  baS  geinbrennen  beS  @rünS  auS  bem  gemifdjten  ©ulfat* 
©obaOerfahren  bef^rieben.  S3ei  ber  (äinftellung  ber  geuerung  beS  9?ohbrenn» 
ofenS,  bie  immer  zur  9fad)tzeit  erfolgt,  finb  bie  geuerlöcher  an  beiben  LängS^^ 
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feiten  beS  geinbrennt)erbe§  ^eUglü^cnb  unb  ber  fRoura  üiel  ^et^,  um  giet^ 
mit  ber  Arbeit  beginnen  ju  fönnen.  33erlauf  öon  etma  12  ©tnnben  (bei 
gefc^toffenem  Schieber  unb  SlvbeitStüren)  finb  bie  f^euerlö^er  im  Sageglid)! 
faum  fi^tlii^  gtü^enb  unb  nun  fann  bag  (Sinfüffen  beS  9?o^grün8  erfolgen^ 
nac^bem  ber  ^erb  mit  naffen  S^üc^ern  gereinigt  morben  ift.  S)a8  fRo^grün 
get)t  juerft,  au8  ber  Slrorfnerei  fommenb,  über  einen  ?S)ia§tgang  mit  ©iebmerf, 
auf  meldjem  500  big  600  kg  ®rün  mit  einem  öon  25  big  30  kg 

@d}mefet  in  12  (Stunben  gemalten  unb  gefiebt  roerben.  ber  Sefd^ictung 

mirb  ber  0d^ieber  natieju  gefdjtoffen,  bie  Slrbeitgtüren  merben  eingefe^t  unb  bie 
trugen  mit  ©anble^m  öerftridjen.  ®urrf)  eine  fteine  Öffnung  in  feber  ber 
beiben  einanber  gegenüberliegenben  2lrbeitgtüren  an  ben  ©tirnfeiten  beg  §erbeg 
mirb  ein  f)afenförmig  gebogener  ®ra^t  eingefü^rt  unb  bag  @rün  üermittelft 
begfetben  einmal  in  ber  ©tunbe  Ieict)t  umgerül)rt,  big  ber  ©d^raefel  nad^  IBerlauf 
non  4  big  5  ©tunben  gänjlirf)  abgebrannt  ift.  IBon  biefem  on 

mirb  bie  9J?affe  jmei»  big  breiftünblid^  mit  einer  fd^aufelförmigen  ^rüdfe  bur(^ 
bie  geöffneten  Slrbeitgtüren  gut  umgerü^rt,  monac^  bie  ©lieber  unb  bie  Spüren 
febegmal  gef^loffen  merben.  flJadl)  ÜSerlauf  öon  24  ©tunben  feit  bem  ©in* 
füllen  mirb  mit  bem  Umrü^ren  aufge^ört,  ber  geinbranb  einige  STage  in  9iut)e 
gelaffen  unb  erft  entfernt,  menn  and^  ber  fHol)branb  entleert  merben  fann. 
SBä^renb  ber  erften  ^eriobe,  menn  ber  ©(^mefel  nod^  brennt,  ge^t  bie  grüne 
garbe  in  eine  bunfel  fdt)mar3blouc  mit  grünem  ©tid^  über,  liellt  fid^  bann 
aber  aümüljli^  auf  unb  nimmt  bag  feurige  ?lugfe^en  beg  fertigen  Ultra* 
maring  an. 

jDer  f^einbranb,  500  big  600  kg,  mirb  nunmehr  in  einem  ^oljfaften 
oon  2  m.  ?(inge,  1,4  m  33reite  unb  1,2  m  ^ö^e  bur^  üier*  big  fed^g* 
maligeg  ?Iufgie^en  öon  ^ei^em  Sßaffer,  Umrü^ren  unb  31bfi^enlaffen  üoU* 
fommen  auggelaugt,  mobei  non  einem  SBaffer  jum  anberen  fe  6  ©tunben 
erforberlid^  finb. 

®er  35organg  beim  geinbrennen  beruljt  jmeifeKog  auf  einem  Dft)bationg* 
f3ro3e§,  febod^  nid)t  in  bem  einfadjen  ©inne,  alg  ob  ber  liin^utretenbe  ©auer* 
ftoff  toon  bem  @rün  oufgenommen  merben  mürbe;  oielmel^r  oerbiubet  fid)  ber 
©auerftoff  mit  bem  Oerbrennenben  ©d)mefel  ju  fdimefliger  ©äure  unb  anberer* 
feitg  mit  einem  3::eil  beg  im  Ultramarin  grün  entf)altenen  ©djmefelnatriurng  311 
D^atriumfulfat. 

®ie  3ufa'«wenfe(5ung  ber  ‘iProbufte  beg  9?ol)brenneng  unb  beg  f^ein* 
brenneng  ift  oergleic^groeife  in  folgeuber  SiabeHe  bargefteKt. 

®r  ün  53tau 

©emif^teg  ©ulfat*©obat)erfa§ren  .  .  Sig  AleNagSgOai  Sig  Alg  Na  7,5830.24 

füeineg  ©ulfatüerfal)ren . SigAl6Na3S2  024  Sig  Al6Na7S2  024 

fReineg  ©obaoerfaliren . Sig  AlgNaioS4  024  Sig  AlcNasS4  024. 
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SSerbejjerungen  in  ber  Ultramavinfabrifotion. 


8.  2:eil8  angeftrebte,  teilg  auögefü^rte  Sßerbefferungen 
tn  ber  Ultramarinfobrifation. 

(gg  ift  nirf)t  ju  berfennen,  ba^  bte  bej^riebcne  jDnrftellung^itieife  beö 
blauen  UltrauiarinS  nac^  me^rfoc^en  Siidjtungen  ^in  einet  33eröolIlommnung 
fällig  ift.  3n  ben  70  er  ^a^ren,  in  tneldien  fid)  bie  Ultramarinfabrifation 
immer  me^r  anSgebreitet  ijat  unb  eine  au|erorbentli^e  Äonfnrrenj  hierin 
ermac^fen  ift,  finb  benn  auc^  berfcl)iebene  ißerbefferungen  ber  gabrilation  teilg 
auögefli^rt,  teilö  berfuc^t.  ©iefelben  hefteten  einmal  in  ber  31nmenbung  anberer 
(ginriditungen  jnm  33erglti^en  unb  (gr^i^en  ber  9Jtaffe,  fobann  auc^  in  ber 
^mnenbung  eine«  @a^e8,  melt^er  unter  gemiffen  Umftänben  fogleid),  ober 
bur^  blo^e«  9?öften  ober  ®lü^en  an  ber  Suft  ol)ne  ®d)ibefeljufal^  ein  blaueö 
Ultramarin  jn  geben  bermag.  3fm  leiteten  f^aHe  ift  bann  bon  ber  S^arftettung 
eineg  braud)baren  Ultramaringrüng  überl)anpt  abgefeben.  ßnblidb 
tbie  bereit«  angebeutet,  gefunben,  ba^  STone,  melcbe  berbältnigmä|ig  mehr  Wiefel- 
fäure  alg  bie  Kaoline  enthalten,  ober  mit  ^iefelföure  berfeljte  Kaoline  unter 
getbiffen  S3ebingungen  Ultramorine  liefern,  melcbe  bem  natürliiben,  an«  ^afur- 
ftein  gemonnenen  Ultramarin  infofern  btttfid)tli^  be«  cbemifcben  SBerbalten« 
näher  fteben,  al«  fie  jroar  immer  no^  bnrd)  (gffigfäure  nnb  ^llannlöfnng 
,jcrfe(jt  merben,  febocb  im  S3ergleid)  mit  anberem  fünftlicbem  Ultromarin  roeit 
fcbmieriger  nnb  langfamer.  jDiefe  größere  ^emif^e  Seftänbigfeit  be«  ^robulte« 
ift  al«  eine  jebr  mefentlidie  33erbefferung  ju  betrad)ten,  menigften«  finb  foltbe 
fernerer  löSli^e  Ultramarine  jn  geroiffen  befonber«  gefud)t  unb  nur 

öUein  anmcnbbar.  9Jian  nennt  berartige  '’fJrobnfte,  mte  gefagt,  fiefelreitbe 
Ultramarine,  nnb  bie  meiften  in  ben  lebten  S^abren  entftanbenen  Ultramarin* 
fabrifen  probujicren  fol^e  liefelfäurereid)en  ©orten.  ®iefe  f^abrilation  ge* 
mährt  im  25ergleicb  mit  ber  borbin  befdiriebenen  ©eminnnng  be«  fiefelarmen 
Ultromarin«  ben  SSorjug,  ba^  man,  mie  unten  nod)  meiter  erläutert  ift,  bnrd) 
einmalige«  trennen  ber  urfprünglid]en  9iobmifd)ung  unmittelbar  blaue«  Ultra* 
marin  erhält,  fo  ba§  bie  beim  liefelormen  ^fJrobufte  erforberli^e  jmeite  @lüb* 
Operation,  ba«  f^einbrennen,  bie’-'  gan;^  erfpart  mirb. 

3)ie  berbefferten  ^orrid}tungen  jum  SSerglüben  unb  ©d)meljen  ber 
g!)Ufd)ungen  für  bie  Ultramarine  finb  entmeber  Dfen,  melcbe  ben  ®la«fd)meli* 
Öfen  gleid}en,  ober  f^lammöfen,  ober  oud)  eine  ‘Jlrt  bon  ^Ruffeln  au«  feuer* 
feftem  S^on,  ähnlich  ben  Sietorten,  mie  fie  i;ur  3)arftellung  bon  Sembtga«  üblidb 
finb,  unb  melcbe  gleid)  biefen  paormeife  nebeneinanber  eingemauert  merben. 

3n  ben  erfteren  Öfen,  in  meltben  fid)  bie  SRaffe  in  bebedten  ®la«bäfen 
befinbet,  fann  fie  bnrd)  jeitmeife  Slbnobme  be«  jDedel«  beobad}tet  nnb,  nad)bem 
fie  bie  ri^tige  33efd)affenbeit  angenommen  bot,  au«gefd)öpft  unb  bureb  neue 
SSRoffe  erfe^t  merben.  jDiefe  Öfen  erlauben  alfo  einen  lontinuierli^en  größeren 
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^Betrieb,  erforbern  aber  aüe  bie  S^ebenanftalten,  wie  in  einer  ©laö^iitte,  um 
bie  ©ci)melj^äfen  l^erjufteHen,  [ie  üorjnwärinen,  auS*  unb  einjufe^en,  wenn 
jerbrodjene  ober  jerfprungene  ou§gewed)feIt  werben  foUen. 

3)a8  SSerglü^en  ber  UItrainarinmifd)ungen  in  eigentüdjen  Flammöfen  auf 
Dertieftem  ^erbe  mit  9Jet) erb erierf euer  fd)eint  nirgenbö  ju  guten  9^efultaten  ge* 
fü^rt  311  ^aben. 

Dagegen  wirb  baö  ©djmeljen  ber  lUtramarinmaffe  in  ben  ?eud)tga8* 
retorten  ät}nUd)en  äRuffeln,  weld}e  oorn  mit  einer  tofen  Sür  Oerfc^Ioffen  ober 
oermauert  finb,  im  großen  auggefUtjvt.  ^fJamenttic^  benu^t  man  biefelben  jur 
gabrifation  ber  fiefetreid)en  Ultramarine,  wä^renb  jur  ©ewinnung  fiefelarmer 
iProbiifte  bie  2;iegetöfen  l)äufiger  5Inwenbung  finben.  3^n  ber  oorberen  äßanb 
biefer  ilRuffeln  bleibt  au^erbem  nod)  eine  oerfe^te  fteine  Öffnung,  teü8  jum 
^luStreten  ber  ©afe,  teitg  um  'fJroben  ber  ÜJlaffe  auSjietjen  ju  fönnen,  weldje 
fo  lange  er^i^t  wirb,  biö  fie  bie  erfa^rungögemä^  befte  unb  gewünfd)te  33e* 
fd)affenl)eit  jeigt.  2)?an  tä^t  bie  SHaffe  atöbann  in  ben  ^Ruffeln  erfalten,  unb 
jwar  fet)r  tangfam,  bainit  bie  9}iuffetn  nid)t  jerfpringen,  fonbern  nad)  bem 
'2tugnel)inen  ber  Üftaffe  no^  für  mehrere  neue  S3ränbe  braud)bar  bleiben, 
^infic^tüd)  ber  Srennniaterialerfparniö  werben  biefe  letzteren  Öfen  fd)wertic^ 
ben  f (einer en  Diegelöfen  t)orjujiet)en  fein,  weit  gro^e  SlRaffen  f(^werer  burt^* 
jnt)eijen  finb,  at8  ((eine;  ferner  wirb  it)re  jum  fontinuiertic^en  33etriebe  erforber* 
Ud)e  ^njat)!  be3t)atb  nid)t  geringer  fein  bUrfen,  weit  fie,  wie  bemertt,  jum 
©rfalten  tangere  fielen  müffen.  Snbtid)  finb  and)  biefe  0^etorten  ober 
SJiuffetn  ft^wieriger  ^attbar  fjerjuftelten  unb  ba^er  foftfpietiger,  a(8  fteine 
Dieget.  Stnbererfeitö  gewätjren  bie  SJiuffetn  feboc^  ben  ißorteit,  ba^  man  bie 
äRaffe  fetbft  unmittetbar  wä^renb  beö  53erg(ü^enö  periobifd)  nnterfud)en  fann 
unb  infotgebeffen  fid)erer  arbeitet,  atS  in  ben  Diegetöfen,  bei  Welchen  biefe  33e* 
obad]tung  nid^t  tuntid)  ift.  ©etbftoerftänbtid)  muffen  bie  in  fotdjen  9?etorten 
gewonnenen  ‘^f3robufte  non  grünem  Uttramarin  nod)  ber  oben  angefül)rten 
weiteren  58et)anb(ung  unterzogen  werben,  wenn  man  barauS  btaueö  Uttramarin 
t)erftetten  witt. 

S^m  attgemeinen  bieten  bie  äRet^oben,  fid)  großer  tönerner  ©efä^e  jum 
®d)metzen  ber  Ultra marinmaffen  ju  bebienen,  bem  '3fnfd)eine  nad)  ben  33orteit 
ber  SrennmateriaterfparniS,  namenttid)  biefenigen  (Sinrit^tungen,  bei  benen  bie 
?trbeit  fontinuiertid)  fortgef)en  fann;  aber  ot)ne  ßmeifet  finb  fie  and)  mit  nid)t 
uner()ebtid)en  iyZad)teiten  oerbunben.  3n  großen  ©efä^en  wirb  bie  an  fid) 
wenig  wärmeteitenbe  SJtaffe  nid)t  fo  f^netl  burd)§i^t,  atS  in  fteinen,  unb  burd^ 
biefen  Umftanb  wirb  bie  erwartete  Srennmateriaterfparniö  o^ne3tt>eifet  bebeutenb 
t)erabgebrüdt.  Die  fd)on  erwäf)nte  fd)wierigere  ^erftettung  großer  Dongefä^e 
ma^t  i^re  33erwenbung  oeefjättni^Smä^ig  teuer,  zumat  wenn  fie  öfters  un* 
bram^bar  werben.  Die  fteineren  Diegetöfen  ^aben  nod)  ben  33orzug,  ba^  fid) 

(53ciitelf,  garbcnfatnifafioii.  II.  3.  Slitfl.  23 
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bie  gabrifatton  bomtt  junüdjft  o^nc  erl^ebtidje  Äoften  unb  9Jififo  in  fleinem 
SDia^ftabe  betreiben  lä|t,  tnaS  j.  33.  nid)t  ber  ift,  tnenn  man  mit  einem 
nad)  3lrt  ber  ©la^öfen  eingeri^teten  £)fen  ben  33etrieb  beginnen  ttjoüte.  ÜDenn 
im  te^teren  ^atle  ift  bie  iSd)n)ierig{eit,  baS  erforberlid^e  meit  beträd^tüd]eve 
3lntogefa^itaI  angemeffen  ju  öerjinfen,  öiel  größer.  SOian  mü^te  nid^t  nur  mit 
aüen  burd^  ben  größeren  33etrieb  bebingten  foftfpieligen  @inrid)tungen  öon  boru= 
herein  üerfe^en,  fonbern  oudl)  eines  regelmäßigen  Slbfa^eS  beS  in  größerer 
SJJenge  erhielten  ^abrifateS  ju  ongemeßenen  '^reifen  öormeg  fid)er  fein.  3)ie 
fleineren  Öfen  geftatten  eS,  bie  33robuftion  aKen  33erßältniffen  leidßter  onju* 
gaffen,  unb  ermöglidßen  mit  wenig  ^oftenaufwanb  eine  ben  ^onfunfturen  beS 
f^arbenmarfteS  entfgredßenbe  ^ßrobuftionSuergrößerung,  bis  man  ju  einem  anberen 
33erfaßren  überjugeßen  für  gut  finbet.  ®iefe  ?[RögUd)feit,  oßne  beträd)ttid)e 
^oftenbifferenj  ben  33etrieb  nad)  wedßfetnben  ^anbelSöerßättniffen  3U  rebujieren 
unb  ju  erweitern,  ift  aber  eine  SebenSbebingung  ber  gabrifation.  jDenn  eS  ift 
erfaßrungSmäßig  leidßter,  ein  gutes  f^abrifat  3U  erzielen,  als  für  baSfelbe  einen 
fixeren  unb  rentablen  Sibfa^  ju  gewinnen,  oßne  wetdßen  eine  gabrif  unter  allen 
Umftänben  nid)t  lange  betrieben  werben  fann.  33iele  gabrifen  finb  beSwegen 
jugrunbe  gegangen,  weit  ißre  3tntage  ju  groß  war,  unb  fie  bem^ufotge  ben 
33erfauf  beS  ^robufteS  ni^t  ßinrei^enb  fdßnett,  ober  nur  mit  33erluft  bewirten 
tonnten.  3n  beiben  gälten  gab  bie  ju  umfangrei^e  Einlage  teine  entfgre^enbe 
9?ente,  unb  bie  0getutation  war  oerfeßlt. 

.^infidßttidß  ber  SJJifdßungen  ber  9ioßgrobufte  jur  (Srjeugung  beS  grünen 
UttramarinS  ßat  man  neuerer  3eit  gefunben,  baß  eS  oorteit^after  ift,  infofern 
man  mit  ©oba  arbeitet,  bie  SOtenge  ber  te^teren  ju  öerminbern,  bagegen  bie 
Ouantität  beS  ©cßwefetS  ju  oermeßren.  ©ie  erßattenen  grünen  fIRaffen  taffen 
fid)  bann  o^ne  ßufa^  non  ©^wefet  bei  Suftjutritt  toor  bem  3tuStaugen  röften 
unb  geben  birett  btauen  Uttromarin.  3tud)  f^eint  eS,  baß  eine  nermel^rte 
©dßwefetmenge,  namenttid)  bei  ben  fobat]attigen  9)tifdßungen,  bie  33itbung  tieferer 
Uttramarinbtaue  oerantaßt.  ®iefe  fotlen  nad)  fR.  ^offmann  (III.  SRetßobe) 
fogar  10  bis  12  ißroj.  ©d)Wefet  entßatten  tonnen,  wät)renb  bei  ülnwenbung 
ber  toon  @entete  (I.  unb  II.  3Iietf)obe)  ongegebenen  50?engen  tion  ©^wefet 
Ultramarine  entfteßen,  wetdje  ungefät)r  7  33roj.  ©dßwefet  entßatten. 

2ßaS  bie  f^on  oben  angebeutete  SBirfung  einer  größeren  ^iefetfäuremenge 
in  ber  Uttramarinmifdjung,  atfo  bie  ^erfteüung  beS  tiefetreicßen  UttramarinS 
betrifft,  fo  ßat  fi^  fotgenbeS  ergeben.  SBenn  man  ftatt  Laotin  Weiße  Sone 
mit  größerem  Äiefetfäuregetiatt  atS  jener  benuljt,  ober  Kaoline  mit  überfd)üffiger 
Äiefelfäure,  ober  Wenn  man  Laotin  mit  fein  gemaßtener  Äiefelfäure  t)erfe(jt, 
fo  baß  baS  35erßöttniS  3Wifd)en  3ttaunerbe  unb  Äiefetfäure  im  Oemenge  un» 
gefäßr  wie  35:65  ift,  wobei  gewö^ntidß  ouf  100  ^ootin  no^  30  Seite  ber 
te^teren  jujnfe^en  finb;  wenn  man  jugteidß  ftatt  beS  fdßwefetfauren  9JatronS 
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entroeber  lebiglic^  ober  borf)  übertoiegenb  ©oba  onwenbet  unb  bie  erforberlirfje 
Quontität  ©c^trefel  unb  ^olo^^onium  jufe^t:  fo  gibt  bie  9)iifd)itng  bei 
^inreid^enb  langem  33erglü^en  oon  oorn^erein  blaueS  Ultramarin, 
fo  ba^  eine  weitere  S^iöftung  mit  ober  o^ne  ©d^wefel  nic^t  met)r  nötig  ift,  mo^t 
aber  baS  5lu§wafc^en  unb  QJia^Ien,  über^au^t  bie  ganje  med^anifd^e  ?Iuf* 
arbeitung  beö  ^robuft«,  wie  beim  fiefelarmen  Ultramarin.  SDie  fiefelreid^e 
SÜKif^ung  fintert  beim  ©lü^en  in  ber  Siegel  fe^r  jufammen  unb  f(^mitjt.  S5er* 
g(eirf)t  man  bie  Bufatnmenfe^ung  be8  fiefelreid^en,  fertigen  Uttramaring  mit 
bem  fiefelarmen  ^robnfte,  fo  ergibt  fidf)  bei  erfterem  in  ber  Sat  ein  oft  er^eb* 
li^er  9)ief)rge^ft  fowof)l  oon  ^iefelfäure  wie  oon  ©d^wefel.  2lnfd)einenb  ift 
baö  ©lü^en  fiefelreii^er  SDiifd^ungen  am  jwedfmä^igften  in  ben  SDinffelöfen  mit 
retortenartigen  SDiuffefn  ju  bewirten,  benn  tatfädjücf)  wirb  für  fiefefreid)e8 
Ultramarin  ber  SDiuffetbranb,  wie  fd^on  angebeutet,  namentfirf)  in  größeren 
f^abrifen  bem  Siiegelbranbe  oorgejogen. 

3)aS  fiefetreid^e  Ultramarin  ^at  ftetö  einen  rötfid^en  ©d)ein  unb  ^üft,  wie 
erwähnt,  bie  (ginwirfung  oon  3Uaun  beffer  aug,  al«  ba8  fiefefarme.  ®ie  rote 
Siüance  unb  bie  33eftänbigfeit  gegen  ^Uaunlöfung  nehmen  mit  bem  @e^oIt  an 
Äiefetfäure  ju,  unb  e6  fönnen  fogar  ^robufte  erzeugt  werben,  bie  oiolett  big 
rofa  finb,  weld^e  aber  afg  f^arben  feinen  ^Inflang  gefunben  ^aben.  ^u^erbem 
finbet  no^  ^wifc^en  bem  burdf)  geinbrcnnen  beg  grünen  Uftramaring  erzeugten, 
unb  bem  fiefelreid^en,  bireft  bfaugebrannten  Ultramarin  ein  merfwürbiger  Unter- 
fd^ieb  in  bem  SBer^aften  gegen  wei^e  Äörfjer  ftatt.  ®ag  of)ne  Äiefelerbcjufa^ 
aug  grünem  bargefteQte  blaue  Ultramarin  oerliert  beim  33ermifd[)en  mit  3inf* 
wei^  feine  garbe  bei  weitem  nid^t  in  bem  ®rabe,  wie  bag  mit  Äiefelfäurejufa^ 
bargefteüte,  wefd^eg  fd^on  bei  geringem  äufafee  faft  aüe  garbe  unb  aurf)  ben 
(Slanj  einbü^t.  dagegen  laffen  fi^  alle  Uftramarine  mit  @if3g,  ©d^werff}at, 
<^reibe,  S^aff,  ©tärfe  mifdf)en,  o^ne  bann  biefen  Unterfdjieb  ju  jeigen. 

®er  gegenwärtige  Dfenbetrieb  befiijt  jweifellog  oiele  äffi^ftänbe, 
afg  ba  finb:  SBerfufte  oon  ©oba,  ©rf)Wefef  ufw.;  übergroßer  ^oßtenoerbraudß; 
bebeutenber  ^ufwanb  an  ©lü^gefäßen  (Siegeln);  ^etäftigung  ber  SJad^barfdßaft 
burdß  bie  ®afe  (fd]weflige  ©äure);  übermäßiger  3lufwanb  an  ^anbarbeit  ufw. 
S)iefe  SDUßftänbe  betreffen  ^auptfä^tidß  bag  reine  ©obaoerfa^ren,  nacß  wefd)em 
je^t  bie  größte  SJienge  oon  Ultramarin  ßergefteßt  wirb.  S3on  Si.  |)  off  mann 
finb  tielfadie  33erfud]e  angefteüt  worben,  um  ben  Dfenbetrieb  rationeller  ^u 
geftalten.  2Ug  ©runblagen  für  einen  fontinuierlidßen  Dfenbetrieb  Werben 
üon  öoffmann  folgenbe  '!|3unfte  angefefjen.  S)ie  ©lü^rö^ren  follen  freig* 
runben  Ouerfd)nitt  erhalten  unb  uadf)  unten  etwog  erweitert  fein;  bei  ftebenber 
Slnorbnung  müßten  fie  in  einen  barunter  liegenben  Äüf)l*  unb  ©ammeiraum 
augmünben,  ber  möglidßft  luftbii^t  gefd)Ioffen  werben  foüte.  S)ie  §erftellung 
ber  ®Iü§rö^ren  aug  einem  ober  mehreren  ringförmigen  ©tücfen  würbe  ju  Oer- 
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ttteiben  unb  bie  au«  5[Rauevtucrf  mit  gormfteinen  oorjujie^en  fein,  nfin.  ©otuol)l 
für  bie  Sinorbnung  ber  aufred)t  fte^enben  ©lü^rö^ren,  qI«  and)  für  bie  etwaige 
2Bat)t  non  wagered)t  angeorbnetem  ®tü^*  unb  ^ü^lrauni  fönute  bie  ^onftruf* 
tion  ber  ftel)enben  nnb  liegenben  Äof«öfen  jum  33orbilb  genommen  werben. 
33on  Surtin«  ift  nod)  ein  anberer  äöeg  be«  fontinuiertidjen  Dfenbetriebe«  an* 
gegeben  worben.  9M)  feinem  ®.  58779  wirb  jum  ^fio^brennen  eine 

9ietorte  an«  ©u^eifen  oerwenbet,  bie  innen  mit  einer  bünnen  ©djid^t  oon  feuer* 
feftem  ßement  überzogen  unb  ben  ®a«retorten  ä^nlid)  geftaltet  unb  eingemauert, 
fowie  mit  33orIagen  jum  33 erbeten  unb  SBiebergewinnen  entweid)enber  ©d)wefel* 
bämpfe  unb  mit  3(bteitung«rö^ren  für  (Safe  oerfe^en  ift.  ®ie  oorbere 
feite  wirb  nad)  bem  ginfüllen  ber  9?ol)mifd)ung  mit  einem  ©edel  feft  oer* 
fd)loffen,  wät}renb  an  ber  l)interen  ©eite  Suft  burd)  eine  oerfcf)lie^bare  Öffnung 
eingeleitet  werben  fann,  um  ba«  juerft  gebilbete  Ultramaringrün  entweber  in 
ber  9ietorte  felbft  fe^r  fd)nell  in  ba«  Slau  überjufü^ren  ober  biefe  Djl)bation 
in  einem  unter  ber  fRetorte  liegenben  gemauerten  ^ü^lraum  oorjuneljmen,  welcher 
mit  bem  oorberen,  leer  bleibenben  ©eil  ber  Sietorte  unmittelbar  in  33erbinbung 
fte^t.  9iad)  beenbeter  Ultramarinbilbung  wirb  ber  3Serfd)iu^bedel  ber  Sietorte 
abgenommen,  bo«  grüne  Ultramarin  in  ben  ^ü^lraum  au«gefrndt  unb  t)ier 
ojijbiert.  ©ie  Sietorte  fann  bann  mit  ber  Sio^mifd}ung  frifd)  befd)idt  unb  mit 
ber  fortgefa^ren  werben,  ginjelljeiten  über  biefe«  33erfal)ren  finb  nidit 

befannt  geworben,  bod)  bürften  bie  Slnwenbung  be«  ©u^eifen«  nnb  bie  Dji)botion 
bei  ber  (Slü^lji^e  ober  nabe  berfelben  wol)i  al«  ©d)wäd)en  ber  SDietbobe  an* 
gefe^en  werben. 

9.  ©a«  Sia^mablen  unb  ©d)lämmen  be«  roben  Ultramarinblau«. 

©a«  robe  Ultramarin  ift  ein  feinfanbige«  ^uloer  oon  friftattinifcber  33e* 
fdjaffenbeit.  ©ie  garbe  be«  reinen  ©ulfatblau  ift  beH  grünlid)blau,  bie  be« 
gemifd)ten  ©nlfat*©obablau  mittel  reinblau,  bie  be«  ©obablau  bunfel  rötlid)blau. 
33eim  Sia^mablen  nnb  ©d)lämmen  tritt  mit  ber  junebmenben  ^örnerfeinbeit 
eine  tuberung  in  bem  ©inne  ein,  bafe  ber  garbton  betler  unb  bie  garbtraft 
größer  wirb,  ©ie  ginridjtung  ber  Sia^m üblen  ift  jwar  im  I.  ©eil  biefe« 
Scrfe«  au«fübrlid)  erörtert  worben,  bocb  fei  im  nad)folgenben  auf  einige  gigen* 
tümlicbfeiten  bei  ber  33erarbeitnng  oon  Ultramarin  btngett’tefen.  -Ön  gig.  50 
ift  bie  befte  ^onftruftion«art  bargeftellt.  ©ie  SD>iüblfteine  finb  au«  bid)tem 
Ouarjftein  unb  bo^’en  1“  im  ©urd)meffer;  bie  ©ourenjabl  barf  35  ^)ro 
SJUnnte  nid}t  überfd^reiten,  um  ein  §inau«fd)leubern  ber  f^arbbrübe  ^u  oerbüten 
unb  nid]t  wefentlid)  geringer  fein,  um  bie  Seiftung  nid)t  ^u  oerringern.  ©a« 
SJiablgut  wirb  oon  innen  nad)  au^en  ober  umgefebrt  ober  aud)  in  feitlid)er 
Siid)tung  geführt,  inbem  man  bem  Säuferftein  bie  gönn  oon  gig.  51a  gibt 
ober  ibn  au«  jwei  getrennten  ©eilen  (gig.  51b)  bilbet.  ©er  3lrbeit«aufwanb 
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für  bie  3nftanb^ltung  ber  9JJaf)tfIäd)en  (ba8  ©rfjörfen)  ift  I)ter  fe^r  bebeutenb. 
®ie  Seiftung  ber  9)iü{)Ien  ift  am  größten,  menn  bie  f^iegetgtatt  geworbenen 


f^tö^en  mit  ©ta^Ifjämmern  tei^t  geraubt  unb  bie  Seitriemen  berart  narf)= 
gearbeitet  werben,  ba^  fie  tangential  in  bie  Slta^lfläc^en  tierlaufen  (^ig.  52). 
51uf  fe  6  y'ia^mü^len  ift  ein  geübter  ©teinfrf)ärfer  ftänbig  befdjäftigt.  @inc 


gig,^51  a. 


Sig.  51b. 


Sig.  52. 
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9lafema^len  unb  ©(|Iäntmen. 


@rup^)e  Don  6  9Ja|mü^Ien  nimmt  baö  ©obablau  non  einer  SRifc^nng,  gieid^ 
500  kg,  anf,  mö^renb  für  einen  geinbronb  non  500  biö  600  kg  beö  ©ulfat* 
©obaöerfatjrenö  10  9f?a^mü^len  erforberlic^  finb.  ®ie  SJta^Ibaner  ift  jet)r 
nerfd^ieben;  für  bunfle  ©orten  ift  fie  fürjer,  für  Ijeüe  länger.  Qm  nad^» 
folgenben  foü  bie  ^trbeitgroeife  für  bie  reinften  ©orten  befd^rieben  loerben, 
moranö  fid^  bann  bie  mögUd^en  3lbfürjnngen  für  gemö^nlid^e  ©orten  oon  felbft 
ergeben. 

33ei  bem  erften  ^ZaBma^Ien  roerben  bie  5[Rüt)Ien  24  ©tunben  nad^  ber 
f^üttnng  entleert  unb  mieber  befd)i(ft;  baö  na^gemat)Iene  'i)3robuft  gelangt  in 
böljerne  ©rfjlämmfaften  oon  fe  2  m  ^änge,  1,4  m  S3reite  nnb  1,2  m  ^ö^e  == 
Schm  f^üHranm;  feber  haften  fann  2  f^üüungen  ber  9ia^müblen,  b.  1000 
bi§  1200kg  trodeneö  33lau,  aufnel)men.  f^ür  ba§  ©d)lämmen  mu^  OoU* 
lommen reineg, talffreieöSBaff er jurSSermenbungfommen.  jDie©dl)n3ebe» 
fäf)igleit  beg  aufgefd^lämmten  Ultramaring  nimmt  fofort  ab,  toenn  man  gan^ 
geringe  SD^Jengen  löglic^er  ^allfalje  ober  größere  9)iengen  beliebiger  anberer 
©alje  ^in3ufUgt.  Qm  f^abrilbetrieb  rairb  oon  bem  f^ätten  bur^  ^alffalje 
©ebroudl)  gemadjt,  um  bag  0lou  aug  ben  f^orbbrü^en  abjuf (Reiben,  f obalb  man 
burc^  ‘ißrobeentnaljme  feftgefteüt  l)at,  ba§  bag  ?lbfe|jen  big  ju  bem  gemünfd)ten 
@rabe  fortgefdt)ritten  ift.  3)ag  mitteig  ^alffaljen  niebergefdfjlagene  Ultramarin 
fann  im  f^^brifbetriebe  ni^t  me^r  jum  ©^loeben  unb  ©d^lämmen  gebradtjt 
loerben,  mol)!  aber  im  fleinen  burd)  Slufgie^en  oon  t)ei§em  äßaffer  ober  ^o^en 
mit  etroag  oj-alfanrem  ©alj. 

5l?adt)  bem  erften  3lufgie^en  oon  l)ei§em  SBaffer  auf  bag  na^gemablene 
33lou  tritt  in  ben  ©dtjlämmfäften  bag  ©djmeben  nod)  nid^t  ein;  eg  erfolgt 
oielme^r  eine  fd]lammige  3lugfd)eibnng  beg  Ultramaring  unb  Klärung  beg 
SBafferg  in  furjer  ßeit.  (Srft  nad^  ein»  ober  jmeimaliger  äöieber^olung  bilbet 
fid)  ber  ©a^,  ber  beim  meiteren  ^ufbrü^en  immer  fefter  mirb.  ®og  erfte 
2öaffer  mirb  farblog  obgejogen;  fobalb  eg  bei  bem  mieber^olten  3lufbrül)en 
gefärbt  mirb,  mirb  eg  in  einen  tiefer  fte^enben  haften  abgewogen,  mit  ®if)g» 
mild)  gefällt  unb  bag  flare  SSaffer  abgewogen,  ©er  ©a(j  mirb  nod^  ein»  ober 
jmeimal  mit  beigem  Söaffer  aufgebrüf)t,  nodjbem  er  in  fleine  ©tüdfe  aufgebadft 
morben  ift. 

Qft  ber  ^auptjmedf  biefeg  erften  ©d^lämmeng  bie  ^Reinigung  beg  ©a^eg 
oon  fremben  Seftanbteilen,  fo  bleibt  ber  haften  nad)  jebem  ?lufbrüf)en  8  big 
10  Sage  fteben,  ef)e  bie  mögli^ft  bünne  SSrü^e  (ftetg  in  einen  unb  benf eiben 
©ammelfaften)  obgejogen  unb  gefällt  merben  fann.  ®er  biet  gefammelte 
©dblamm  ift  oon  größter  geinbeit,  bie  f^arbfraft  jebod)  baburd)  beeinträdbtigt, 
ba^  fid)  hier  aUe  Unreinbeiten  beg  roben  Ultramoring  anbäufen,  namentli(^ 
bag  @ifen,  bei  ©obablau  in  f^orm  oon  ©d)mefeleifen,  bei  ©ulfat»©obablau  alg 
(äifeno^t)^-  ®ie  fortfd)reitenbe  9?einigung  beg  ©aljeg  mirb  burdb  33ebanblnng 
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einer  fietnen  ^robe  mit  ©atjföure  fontrottiert,  wobei  biefetbe  juerft  grau  bjw. 
gelb  unb  bann  na^  unb  uad)  weig  wirb.  Sluö  100  kg  9?o^btau  werben  12  kg 
©d]tamm  unb  88  kg  @a^  erhalten. 

iyjad)  bem  oonftäubigeu  ^Ibjie^en  ber  ©d)Iammbrü^e  erfd)eint  ber 
mit  f^)iegelnber  Dberfläc^e;  feine  gein^eit  unb  garbfraft  uetjmen  oou  oben  uad^ 
unten  ab,  wä^renb  ber  garbton  toon  l^eüem  33Iau  an  ber  Dberflät^e  in  bunftereg 
I  33tau  na(^  unten  ju,  mit  june^menbem  0^otfti^,  übergebt. 

;  3)er  reine  @alj  fann  o^ue  weitere«  für  gewö^ulid)e  §onbel«ware  beftimmt 

werben;  burc^  ein  jweite«  9ia§ma^ten  unb  ©flammen  fann  barau«  eine  ej-tra* 
feine  ©orte  erjielt  werben.  em))fiet)It  fid)  in  beiben  f^dHen,  beu  ©a^  in 
mehrere  ©^id)ten  ju  trennen,  weil  baburd)  einerfeit«  bie  genaue  ©in^aüung 
be«  garbton«  bei  ber  f^ertigftettung  ber  §anbel«f orten,  anbererfeit«  bie  S3e=* 
urteitnng  ber  53erwenbbarteit  für  (Sjtraforten  erleidjtert  wirb.  3^  biefem 
3wecf  wirb  eine  fleine  ftabförmige  '^robe  Don  qnabrotif^em  Duerfdjnitt  an« 
einem  l^erau«ge^auenen  größeren  ©tüd  be«  ganjen  ©a^e«,  öon  oben  bi«  unten 
rei^enb  unb  etwa  15  bi«  20  cm  lang,  au«gefd)nitten,  getrodnet,  unterfut^t  unb 
bana^  beftimmt,  ob  ber  ©a^  in  2,  3  ober  4  ©t^it^ten  getrennt  werben  foß. 
®ie  2;rennung  be«  ©oije«  in  ben  ©^tämmfäften  erfolgt  bann  leicht  burd) 
fd)id)tenweife«  ^Ib^aden  in  beftimmten  ^ö^en,  wobei  febe  ©djit^t  getrennt  jum 
jTrodnen  gelangt  bjw.  gleid)  bem  ^weiten  D^a^ma^len  unb  ©djlämmen  unter* 
worfen  wirb. 

SÖä^renb  ba«  befc^riebene  ©c^lämmtierfal)ren  für  ©obablau  geeignet  ift, 
finb  für  ©ulfat=©obabIan  einige  Slbänberungen  notwenbig,  weil  ber  ließere 
reinblaue  garbton  be«f eiben  burd)  S3eimengungen  noc^  me^r  beeinträ^tigt  wirb, 
al«  bei  bem  bunlleren  ©obablau.  ©ie  Säften  bleiben  oon  einem  ^ufbrüljen 
jum  anberen  minbeften«  4  3ßod)en  fielen,  wonat^  bie  erften,  fel)r  ft^mujjigen 
j  33rü^en  abgelaffen  werben  unb  nur  bie  folgenben  in  ben  ©ammelföften  mit 
@ip«waffer  gefaßt  werben.  ®a«  2lufbrüt)en  wirb  bann  noc^  brei*  bi«  oier* 
mal  wieber^olt;  felbft  bann  ift  bie  oberfte  ©d)id)t  be«  ©a^e«  nid)t  rein  genug 
für  bie  ©orten  befter  Dualität.  33eim  erften  9?einigung«fd)lämmen  erjielt 
man  au«  100  kg  ©ulfat  *  ©obablau  8  kg  oerloren  ge^enben  ©d^mn§,  7  kg 
brand)baren  ©t^lamm  unb  oben  abgehobenen  ©aij,  85  kg  unteren  ©a|  für 
befte  ©orten.  Die  weitere  S3erarbeitung  be«  le^teren  bur^  zweite«  9^a§* 
mahlen  unb  ©dhlämmen  nnterfdheibet  fi^  non  bem  erften  nur  burth  längere 
jDauer. 

®a«  Ultramarin  fann  mitunter  auf  ben  ilJa^mühlen  einen 
non  weiten  ©ubftanjen  erhalten  (^labaftergi^« ,  Seu^in  genannt, 
Kaolin  nfw.),  bie  al«  eine  IBerbünnung,  nicht  aber  al«  eine  33erfäifdhung 
bejeidjnet  werben  fönnen,  wenn  bie  in  mäßigen  ©renjen  gehalten 
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Ultramorinörün.  ©ulfotblau. 


10.  grüne  Ultramarin,  geinbrennen,  9'Ja^ma^len  unb 

©c^lümmen  beS  reinen  ®ulfatblau§. 

3)er  auggemafc^ene  grüne  9iol)branb  be§  reinen  (Sulfatöerfa!^ren§  wirb, 
wenn  nur  grüne  ©orten  bargeftellt  werben  foHen,  bem  9^a§mal)len  unb 
©djlänimen  unterworfen.  ^Dagegen  wirb  für  blaue  ©orten  ba§  fertig  au6* 
gefc^lümmte  ®rün  bem  f^einbrennen  unterworfen. 

S3e^uf§  ©arfteüung  oon  ®rün  wirb  ber  nad)  f^arbe  auöfortierte  9io^= 
branb  bem  9Za^ma§len  unb  ©djlämmen  fo  lange  unterworfen,  big  ber  grüne 
©a^  einen  rein  weiten  liefert.  ®ag  fein  '31bgefd)lämmte 

wirb  obgelaffen  ober  burd)  r»orfid)tigeg  ^einbrennen  auf  Slau  öon  geringer 
®üte  oerarbeitet.  S)er  ©al^  wirb  im  ganzen  ober  in  jwei  ©d)ic^ten,  für  §ett 
unb  ®unfel  getrennt,  bem  Srodnen  unterworfen,  f^ür  S31angrün  unb  ®elb* 
grün  wirb  ber  9^o^branb  fordert. 

f^ür  bte  ^erftetlung  toon  ©lau  wirb  ber  getrodnete,  mit  ©c^wefel  ge= 
mifdjte  unb  gemahlene  grüne  ©a^  glei^  bem  (SinfteKen  ber  9fiol)branbfeuerung 
in  bem  oberen,  bunfel  glül)enben  Dfenabteil  bem  f^einbrennen  unterworfen. 
Gegenüber  bem  ©ulfat'©obaoerfal)ren  unterfd)eibet  fid)  bag  f^einbrennen  ^ier 
barin,  ba^  bie  ^iljegrabe  l)ö^er  fein  müffen  unb  ba^  bie  SSlaubilbnng  träger 
oerläuft.  ®ie  f^arbe  ift  i^eüer  unb  ber  f^arbton  grünli^er,  alg  bei  ben  ent* 
f^re^enben  ©orten  beg  ©ulfat*©obaoerfal)reng ;  liierin  liegt  ou^  ber  einzige 
Ißorjug  beg  ©ulfatblaug,  weil  nur  aug  biefem  bie  ganj  l^ellen  ©orten  borgeftellt 
werben  lönnen,  welt^e  aug  bem  @rnnbe  fid)  befonberer  ^Beliebtheit  erfreuen, 
weil  fie  ben  reinblanen,  etwag  grünftid)igen  f^arbton  audh  in  ber  größten  33er» 
bünnnng  mit  weiten  ßnfa^mitteln  bewahren. 

31ug  adern  ©efagten  geht  bentlid)  h^'^'^or,  ba^  bag  illa^mahlen  und 
©chlämmen  oiel  wnb  auggebehnte  (Sinrid)tungen  beanff)rud)t ;  bie  gefamte 
f^abrilationgbauer  beläuft  fid)  auf  mehrere  SJionate,  währenb  bei  bem  einfa^ften 
35erfahren  oon  ber  ^erftedung  ber  9?ohftoffmifd)ung  big  jur  31blieferung  beg 
fertigen  eiufad)  gefd)lämmten  ^ßrobulteg  nur  wenige  353othen  genügen. 

11.  ®ag  S^alcinieren  ber  rohen  ©obablauf orten. 

(gg  würbe  bei  ber  Sefprechung  beg  S^iohbrenneng  im  reinen  ©obaöerfahren 
ongegeben,  ba^  fchon  im  Üiohbranb  ein  oodenbeteg  331au  entfteht,  wag  feboch 
nitht  immer  ber  f^ad  ift,  inbem  bie  331aubilbung  in  einzelnen  3;:iegeln  etwag 
jurüdbleibt.  ®ie  Unterfd)eibung  nad)  bem  f^arbton  ift  inbeg  nidht  möglich,  ba 
fi^  öfterg  erft  nach  bem  ©d)lämmen  erweift,  ba§  bag  fertige  331au  nid)t  fo 
farbfräftig  ift,  wie  bag  übrige.  ®iefeg  mangelhafte,  nod)  etwag  Ultramarin» 
grün  enthaltenbe  331au  wirb  bem  fog.  Salciniereu  unterworfen,  weicheg  nid)tg 
anbereg  ift,  alg  f^^inbrennen  bei  niebriger  §i§e.  (gg  gilt  alg  9?egel,  ba^  bag 
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gemeffen)  ge^tten  tuerben.  12  ober  be[jer  24  0tunben  trirb  ber  3ul)alt 

ber  erften  5lbteilung  in  bie  jioeite  gefc^oben,  toä^renb  bte  erftere  mit  frifdjem 
'iüJiateriat  befcf)icft  mirb,  nac^  mieber  12  ober  24  ©tiinben  in  bie  britte  ?lb* 
teitung  nfw.,  big  bie  fed)fte  errei^t  ift,  in  melier  immerhin  nocf)  eine  S:empe' 
ratur  oon  130»  ^errfdjt.  ©ag  33tau  mirb  bei  bicfem  '’^3roseB  anfangg  bnnüer 


ber  einen  ©i^malfeite  beg  Dfeng;  ber  in  fec^g  31bteUnngen  geft^iebene  ^evb  ift 
fomit  in  ber  erften  iitbteitung  am  ^ei^eften.  “Der  fontinuierli^c  ^Betrieb  erfolgt 
in  ber  3Beife,  ba^  jemeitig  120  kg  trocfeneg,  gema^teneg  33tau  in  bie  erfte 
'^Ibteitnng  eingefüüt  nnb  unter  jeitmeiügem  UmrlU)ren  auf  220»  (in  ©lau 

m-  54. 


fein  abgefcf)lämmte  (Sobablau  beg  erften  iytafmat)leng  unb  ©ct)lämmeng  immer, 
ber  @a§  aber  nur  bann  calciniert  mirb,  menn  fic^  bieg  alg  nötig  ermeift. 
®ag  (Salcinieren  mirb  in  einem  langgeftrecften  ?[Jtuffelofen  oorgenommen,  beffen 
§erb  unb  obereg  ©emölbe  non  au^en  ge^eijt  merben.  ®ie  f^euerung  liegt  an 
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§anbel§jorten  ber  Ultramarine. 


g^ig.  55. 
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unb  trüber,  erreicf)t  bann  aber  feinen  richtigen  garbton  unb  garbfraft.  9inr 
bnrct)  Überfc^reiten  ber  §i(je  fann  ber  ^|5roje^  mißlingen;  bei  (gntjünbung  be« 
©c^tnefelg  ift  eine  teiltneife  3erftörung  beg  33Ian«  bnrd)  55erbrennen  nict)t  jn 
bereuten,  (gin  towafdjen  nacf)  bent  (galcinieren  ift  nid^t  notmenbig,  ineil 
t)ierbei  nur  wenig  9'Jatriumfulfat  entfielt.  3n  gig.  53  big  56  ift  bie  (Sin* 
ricf|tung  beg  (Salcinierofeng  wiebergegeben.  a  ift  bie  geuerfammer  über  bem 
Oioft,  bie  burrf)  nier  obere  unb  nier  untere  geuerfanäle  (f.  £luerfd)nitt  gig.  56) 

mit  bem  oberen  unb  unteren  g^euerjug  a  nerbun* 
ben  ift;  beibe  ßüge  a  münben,  burd^  befonbere 
3üge  abfd[)IiePar,  bei  e  in  ben  gemeinfamen 
9?au^tanal.  ©ag  (galcinieren  erfolgt  in  ben 
3lrbeitgräumen  5,  inelc^e  gu§eiferne  Söben 
befi^en  unb  burd^  33led^fd)ieber  c  noneinonber 
getrennt  finb;  in  ben  eifernen  3)e(f platten 
berfelben  finb  fleine  Öffnungen  jur  33erbinbung 
ber  Slrbeitgräume  mit  bem  oberen  geuerjug  a 
angebracht,  bie  burdh  fleine  ©d^ieber  abgefd^loffen 
werben  fönnen.  d  finb  S^ifd^en  gum  5lbftellen 
ber  5lrbeitggeräte.  ®ie  (Salcinieröfen  werben 
gu  gwei  mit  ber  Sänggfeite  aneinanber  an* 
gebaut. 

12.  .^erftellung  gebraud)gf ertig er 
^anbelgforten. 

3)ie  aug  ber  ©dhlämmerei  unb  ben  g^ilter» 
preffen  fommenben  '^ßoften  gelangen  na^  bem 
Jrodnen  eingeln  in  bag  ?ager  halfifertiger 
©orten,  weicheg  eine  größere  5lngahl  oon  SSor* 
ratgfäften  enthält,  in  wel^e  bie  ungefähr 
gleidhen  neuen  ^often  ben  früher  eingegangenen 
gugefügt  werben,  ^or  bet  Slblieferung  auf 
biefeg  Säger  wirb  jeber  eingelne  geprüft  unb 
beftimmt,  in  welchen  haften  er  gehört,  gür 
bie  ^erftellung  ber  ^anbelgforten  wirb  aug  einem  paffenben  53orratgfaften 
eine  ®urd)f^nittgprobe  abgewogen  unb  bur^  53erfud)e  feftgefteKt,  weldhe 
aug  anberen  IJäften  notwenbig  finb,  um  eine  genaue  Übereinftimmung  mit  ber 
^hpforte  gu  ergielen.  ^Darauf  folgt  bie  Bufammenfehung  im  großen,  gewöhn* 
lid)  in  ^often  üon  1000  kg  ober  mehr;  nadh  bem  5Df?ifdhen  wirb  nodhmalg 
geprüft  unb  nötigenfadg  nod)  mit  anberen  Bwfdfeen  gemifcht,  big  bie  Über* 
einftimmnng  erfolgt  ift.  üDag  fertige  ©emifdh  fommt  bann  auf  einen  9)iahl* 
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gang  mit  ©ieboorrtd)tung,  fog.  (S^affeur,  toenn  e8  auö  ©afeforten  befielt,  ober 
ouf  einen  Desintegrator,  loenn  eS  auS  feinen  ©djlammforten  jufammengefe^t 
ift,  meii  biefe  le^teren  bie  ©teine  ber  9Jiat)Igänge  üerfc^mieren  mürben.  DaS 
©ieben  erfolgt  bann  auf  befonberen  @iebmafd)inen,  am  beften  auf  Zentrifugal* 
fi^tmafd^inen.  Die  ©iebe  finb  mit  ben  feinften  9?ummern  ber  ©eibengaje 
(9^r.  12  bis  16)  öerfe^en.  Die  ^rbeitSräume  müffen  mit  35entilier*  unb  Znt* 
ftäubungSDoiricl)tungen  oerfe^en  fein.  Zin  2)?a§igang  mit  ©teinen  oon  1  m 
Durcl)meffer  liefert  in  24  ©tunben  1200  bis  1500  kg  ©a^forten,  fertig  ge* 
maf)len  unb  burd^  ©ieb  9^r.  12  gefiebt,  mä^renb  eine  ©d^leubermü^le  leidet 
500  kg  ©^lammforten  in  ber  ©tnnbe  ergibt;  eine  ©icl)tmafcl)ine  mit  ©teb, 
9^r.  14,  liefert  in  24  ©tunben  400  kg  feiner  ©d^lammforten.  Die  fertigen 
©orten  merben  foglei^  oerpacft  ober  ge^en  auf  baS  Säger  fertiger  SJerlanfSforten. 

ZtmaS  abmeidljenb  geftaltet  fid)  bie  f^ertigftedung  einer  mistigen  ©fiejial* 
forte,  bie  in  naffem  3«flanbe  als  Deigblau  in  ben  ^anbel  fommt  unb  jur 
^erftellung  oon  @lanjf)apieren  bient.  Diefelbe  mirb  auS  bem  oberen  ©afee 
oom  beften  ©obablau  burd^  anbauernbeS  jraeiteS  9^a§mal)len  nnb  nod^maligeS 
5lbfd)lämnien  beS  feinften  DeileS  ^crgeftellt.  DaS  fein  Slbgefdjlämmte  ge^t, 
tüie  bie  übrigen  ©^lammforten,  junäd)ft  bur^  bie  gilter^reffen,  auf  benen  eS 
nochmals  auSgemafdjen  merben  fann,  fommt  bann  auf  bie  Deigfnetmafd^ine  unb 
fd^lie^lid^  auf  eine  f^arbreibmafd)ine. 

3m  ^anbel  befinbet  fi^  eine  gro^e  51njaf)l  oon  ©orten,  toaS  teils  burd^ 
S3orurteile  ber  Käufer,  teils  burd)  bie  bebeutenbe  ber  U(tramarinfabrifen 
feine  Zrflärung  finbet.  ©e^r  oerbreitet  ift  bie  irrige  äReinung,  ba^  bnnfle 
©orten  beffer,  b.  farbfröftiger  feien,  als  §elle.  Die  33eurteilung  einer 
Ultramarinforte  fann  nur  bnrd^  fad)gemä§e  'Prüfung  berfelben  geroonnen 
loerben  (f.  toeiter  unten). 

13.  Die  ^erftellnng  oon  oiolettem  unb  rotem  Ultramarin. 

Das  53erfa^ren  beruht  auf  ber  Datfad^e,  ba§  trodene  Z^lorloafferftofffäure 
unb  ©auerftoff  bei  150  bis  ISO**  auf  blaueS  Ultramarin  in  ä§nlid)er  SBeife 
eimoirfen,  mie  fc^toeflige  ©äure  unb  ©auerftoff  auf  grüneS  Ultramarin  bei 
l)öl)erer  ^i^e.  Die  0^eaftion  gel)t  in  ber  Söeife  oor  fid),  ba^  bem  Ultramarin* 
blau  Siatrium  unter  33ilbung  Oon  Äodjfolj  entjogen  mirb,  mobei  bie  garbe  Oon 
331au  über  35iolett  nad)  ^tot  überge!^t.  33ioletteS  Ultramarin  ift  feine  felbftänbige 
d^emifd^e  25erbinbung,  fonbern  nur  ein  inniges  ©emifd^  oon  blauem  unb  rotem 
Ultramarin.  DaS  Ultramarinoiolett  toirb  auS  ^iraftifc^en  9iüdfi(^ten  na^  bem 
©almiafoerfa^ren  ^ergeftellt  unb  bann  mittels  Z^lorojafferftofffäure  in  Ultra* 
marinrot  übergefüljrt. 

Das  Ultramarinoiolett  lonrbe  bereits  1859  oon  Se^fauf  in  ben 
C>anbel  gebrad)t,  geriet  bann  aber  in  53ergeffen^eit,  bis  eS  1872  oon  SBunber 
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tt)ieber  aufgenommen  mürbe.  Se^fauf  liefe  feud}te8  Sfelorcaictum  auf  Ultra* 
martnblau  in  ben  feeifeen  9^iinmen  oberf)alb  ber  ^-örennöfen  reagieren ;  SB  u  n  b  e  r 
leitete  über  er^itjteö  Ultramarin  (S^Iorgag,  fpciter  S^Ior,  mit  SBafferbam^jf 
gemif^t.  (Sine  fernere  9Jiett)obe  menbet  ©aljfäure  unb  Bnft  an.  (Sin  einfacfeereg 
S5erfa^ren  mürbe  non  ©rünjmeig  (1876)  auSgebilbet,  melrf)e8  in  ^erböfen 
oon  ä^nüdfer  (Sinrid)tung,  mie  bie  (Sakinieröfen,  oorgenommen  mirb.  -ön  bie 
Sibteilung  non  170®  merben  100  bi§  120  kg  einer  mittleren  ©atjforte  non 
©obablau,  mit  5  S3roi^.  ©atmiat  gemifd)t,  eingefüttt  unb  24  ©tunben  unter 
Umrüfiren  liegen  gelaffen,  mobei  unter  ftarfer  Slmmoniafentmidelung  ber  f^arben* 
umfcfelag  in  S5ioIett  ftattfinbet.  Siad)  fe  24  ©tunben  mirb  bie  9Dhffe  in  eine 
jmeite,  big  130®  I)eifee  Dfenabteilung  gefdjoben  unb  nier  ^lage  nad)  bem  (Sin* 
füllen  entleert,  ©ag  S3iolett  mirb  auggemaf(^en,  getrodnet  unb  gemahlen.  Sing 
105  kg  331an  merben  100  kg  S5iolett  erhalten.  ®ag  Ultramarinniolett,  meld^eg 
mit  (S^lor  bargefteüt  mürbe,  ift  gegen  Sl^falf  unempfinblid),  mäferenb  bagfenige 
ang  ©lau  nnb  ©almiaf  bur^  längere  (Sinmirfung  non  naffem,  gelbfd)tem  Äalf 
jerftört  mirb. 

®ag  Ultramarinrot  mürbe  jnerft  non  SBunber  bargefteüt,  ber  ur* 
fprünglid)  falpeterfaure  Kämpfe  bei  170  big  200®  über  Ultramarinniolett 
leitete  unb  feine  guten  S^Jefultate  erfeielt,  febocfe  bie  33eobacfetung  mad)te,  bafe 
nerfpriljte  SCropfen  non  ©alpeterfäure  rote  ©puren  erjeugten.  @r  ging  baper 
mit  ber  ‘Temperatur  auf  135  big  145®  herunter  nnb  erl)ielt  ein  leb^afteg  9fot. 
©päter  fanb  man,  bafe  ant^  ©aljfäure  bie  Ummanblnng  non  S3iolett  in  9fot 
bemirfen  fonn.  33ef)ufg  Tarfteüung  non  Ultramarinrot  mirb  ein  mageredjt 
liegenber  gufeeiferner  Bpün^er  mit  einem  9^ü^rmerf  ang  ©d^miebeeifcn  nerfel)en 
unb  mit  einem  S3le^mantel  nerfd)raubt,  ber  jum  (Sinleiten  non  'Dampf  non  4 
big  5  Sltm.  nnb  ^eipng  beg  ^pünberg  auf  150®  bient.  Shdjbem  ber  letztere 
mit  40  kg  S3iolett  befd)idt  morben  ift,  leitet  man  in  jiemlid)  rafd)em  ©trom 
trodeneg  (Splormafferftoffgag  ang  12  kg  grobförnigem  ©teinfalj  unb  12  kg 
©^mefelfönre  non  66®  Be  ein;  nad)  etma  9  ©tunben  ift  bie  9^otbilbung  be* 
enbet;  man  mäfd)t  eg  mit  fd)mad)  alfalifd)em  SBaffer  ang  unb  läfet  in  bünner 
©d)id)t  mehrere  Tage  an  ber  Buft  liegen,  mobei  eg  an  f^euer  geminnt  nnb  blau» 
ftid)ig  mirb.  Der  garbton  äpnelt  bem  beg  nerbünnten  Panning,  ftel)t  ober  in 
9ieinpeit  nnb  f^euer  bem  lelgteren  bebentenb  nod).  Sluffoüenb  ift  eg,  bafe  bei 
ber  9?otbilbung  feine  ©^mefelmafferftoffentmidelung  ftattfinbet  unb  bafe  bog 
©d)miebeeifen  nid)t  ongegriffen  mirb. 

BJacfeftepenb  foü  bie  Darfteünng  beg  Ultramorinniolettg  unb  Ultra» 
marinrotg,  mie  fie  in  ben  D.  3J.»S3.  BSr.  1228  unb  8327  non  Seltner 
(9Sürnberger  Ultramarinfobrif)  beftferieben  mirb,  näper  angegeben  merben.  Der 
(Srfinber  menbet  nerfd)iebene  S3erfapren  an.  bem  erften  merben  trodene 

Halogene,  mie  (Splor,  über  blaueg  ober  grüneg  Ultramarin,  bag  auf  300®  erpi^t 
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wirb,  geieitet.  entfielt  junäd)[t  ein  grüner,  bann  ein  büfter  rötlicfier 
Körper ;  werben  biejc  in  Söafter,  in  fot)ienfaure  ober  äljenbe  ^Ifalicn  eingetragen 
nnb  erwärmt,  fo  ge^t  bag  gebnnbene  (St)tor  atö  S^torwafferftoff  bjw.  atö  S^Ior* 
alfati  in  Söfnng,  inbem  gleid)jeitig  bte  neue  Ultramariiwerbinbung,  bag  Ultra* 
morinüiolett,  entfte^t.  3n  ganj  analoger  SBeife  gibt  (Scl)wefelfäureanl)i)brib, 
über  unb  in  auf  etwa  150'*  C  erwärmteg  Ultramarin  geleitet,  einen  ^ör^ier  öon 
rötlicl)er  garbe,  weldjer,  in  !ol)lenfaure  ober  ä^enbe  ^Ifalilaugen  eingetragen,  fid) 
in  löglid)eg  fd)wefelfaureg  Sllfali  unb  oioletteg  Ultramarin  oerwanbelt.  9^ad) 
«ineni  jweiten  Ü3erfa^rcn  wirb  blaueg  ober  grüneg  Ultramarin  auf  160  big 
180»  C  erwärmt  unb  in  bie  äJiaffe  S^lor  (ober  anbere  Halogene)  unb  Söaffer* 
bampf  eingeleitet;  eg  bilbet  fi^  bireft  üioletteg  Ultramarin*  nnb  (£t)lornatrium, 
weld)  letjtereg  burd)  2Bafd)en  entfernt  wirb,  ^uf  100  kg  Ultramarin  werben 
34  kg  (Sl)lorgag  angewenbet. 

ßur  Ingfülirung  beg  33erfat)reng  bienen  Säften,  frülier  aug  feuerfefter 
lUiaffe,  fe^t  aug  0d)miebeeifen  oon  2  m  Sänge,  75  cm  33reite  unb  55  cm  §öl)e, 
weld)e  fid)  in  gemauerten  Dfen  befinben.  3)ag  Ultramarin  wirb  gefiebt,  1  cm 
l)oc^  auf  irbene  ^lättd)en  aufgetragen,  weld)e  mit  3  cm  t)ol)en  gü^en  oerfe^en 
finb,  mitteig  bereu  fie  übereinanbergeftellt  werben,  big  ber  haften  angefüllt  ift. 
Geber  Ä'aften  fafet  16  9ieil)en  oon  fe  14  aufehmnber  gefteüten  ^i51ättd)en,  unb 
eg  bleibt  blo^  fo  oiel  3toifd)enronm  swifd)en  benfelben,  bafe  man  je  jwei  Slei* 
ro^re,  eing  am  oorberen  unb  eing  om  l)interen  (Snbe  beg  .^afteng,  big  auf  ben 
33oben  füljren  fann,  burd)  weld)e  bag  ei)lorgag  eingelcitet  wirb.  Geber  haften 
I^at  jwei  Öffnungen  oon  30  cm  33reite  unb  45  cm  Sänge,  burd)  wellte  bie 
^]31ättd)en  eingetragen  werben.  3)iefe  Öffnungen  werben  mitteig  eiferner  ®edel 
burd)  (Sd)rauben  gefd)loifen.  Gn  ben  Wedeln  befinbet  fid)  fe  ein  Sod)  p  Sin* 
fül)rung  ber  2;i)ermometer  unb  im  l)interen  Dedel  eine  10  cm  weite  Öffnung, 
burd)  weldje  bie  abjie^enben  @afe  burd)  @teinjeugrol)re  in  ben  ®d)ornftein 
geführt  werben.  Spätere  53erfud)e  ergaben  ein  ebenfo  günftigeg  fRefultat  bei 
Slnwenbung  eineg  ^pparateg,  befte^enb  in  einer  fd)miebeeifernen  Srommel, 
weld)e  um  eine  l)orijontale,  feftftel)enbe,  im  Gnnern  ber  Siroinmel  na^  unten 
anggefd)nittene  l)ol)le  Sld)fe  rotierte.  Sluf  einer  ©eite  würbe  bag  S^lorgag 
mitteig  eineg  331eirot)reg  bur^  bie  l)ol)le^d)fe  eingefü^rt,  ebenfo  ein2:i)ermometer; 
auf  ber  anberen  ©eite  ber  l)ol)len  ?lc^fe  würben  bie  abjiel)enbe«  Kämpfe  burd)  ein 
531eirol)r  in  ein  ©teinjeugroljr  nnb  burd)  biefeg  in  ben  ©djornftein  gefül)rt. 
Sluf  ber  feftfte^enben  Sld)fe  würben  im  Gnnern  ber  Xrommel  eiferne  ©d)aber 
feftftel)enb  aufgefd)roubt,  um  bie  fid)  on  bie  Srommel  l)ängenbe  garbe  ab* 
juftreifen.  ßwif^en  ber  feftftel)enben  ?ld)fe  unb  ber  rotierenben  2:rommel  war 
bie  jDid)tung  mitteig  ©topfbüd)fen  ^ergefteHt,  bie  eine  mit  5£alg  getränite 
®id)tung  enthielten.  3)ie  Srwärmung  gefd)ah  in  einem  eifernen  Ofen.  Sin 
^parat  augfd)liepd)  für  bag  jweite  iBerfahren  befte^t  in  golgenbem.  ®ag 
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S^torga«  hJtrb  mit  Söafferbampf  gemifc^t.  ®ieö  gefc^a^  früher  in  gläfernen 
unb  in  irbenen  ©efä^en,  |e|t  gefct)ie^t  eS  in  ouöge^ö^Iten  bid)ten  ©anbfteinen 
mit  ©anbfteinbecfel.  ÜDicfer  SDecfel  ift  auf  ben  ©tein  mit  lOeinöIfitt  aufgebid)tet. 
ÜDuvc^  ben  ©ecfel  führen  gmei  ©teinjeugro^re  biö  auf  ben  S3oben  ber  ^ö^tung 
be§  ©teineg,  bag  eine  jur  Einleitung  non  E^torgag,  bag  anbere  gur  Einführung 
non  SBafferbampf.  S5om  jDecfet  aug  führen  jtnei  S3Ieirohre  bie  9}iif(^ung  non 
Ehlorgag  unb  ©ampf  jn  ben  oben  ermöhnten  33teirohren  unb  bur^  biefe  in 
ben  haften,  ©ämtli^e  9?ohre  finb  mit  Seinölfitt  eingefittet.  Ein  rechttninflig 
gebogeneg  ©lagrohr  mirb  fo  in  ben  ©tein  eingefittet,  ba§  ber  eine  ©rf)enfet 
begfelben  horizontal  jum  inneren  33oben  beg  ©teineg  führt,  ber  anbere  ©dhenfef 
mit  ber  Öffnung  nad)  oben  au^en  am  ©tein  fcnfredht  fteht;  biefeg  fRohr  bient 
jum  f^üHen  beg  ©teineg  mit  SSaffer  unb  olg  äßafferftanbgzeiger.  ®ic  Höhlung 
beg  ©teineg  fa^t  lOSiter.  SD^an  bringt  ungefähr  SSiter  Saffcr  in  ben  ©tein, 
fo  ba^  biefeg  etma  7  cm  hod)  im  ©tein  fteht,  bann  leitet  mon  fo  oiel  jDamf)f 
ein,  ba^  bag  3Baffer  in  mä^igeg  Podien  gerät,  fe^t  bann  ben  Ehlorentmidefungg' 
apporat  in  ®ang,  fo  ba§  bag  Ehforgag  burd)  bag  fo^enbe  SBaffer  ftrömt  unb 
mit  SÖafferbampf  gefättigt  in  ben  mit  Ultramarin  gefüllten,  auf  IGO^C 
erhil^ten  haften  tritt,  roorauf  fofort  bie  33ioIettbUbung  beginnt  unb  nadh  jtoei 
©tunbcn  beenbet  ift. 

9^adh  einem  brüten  55erfahren  mirb  blaueg  ober  grüneg  Ultramarin  mit 
einer  ©algmifthung,  j.  S.  mit  Slmmoninmnitrat  unb  Ehlorammonimn,  mit 
9'Jatriumnitrat  unb  Ehlorammontum  ober  überhaufit  mit  einer  beim  Ethiken 
SBaffer  unb  fotogene  erzeugcnben  ©atzmife^ung  gemengt  unb  erhifet;  eg  entfteht 
bireft  nioletteg  Ultramorin ;  bie  bobei  entftehenben  ©alze  merben  burch  2öafd)en 
entfernt.  SDer  Erfinber  ging  zunächft  non  einer  3)?ifchung  oon  5lmmonium* 
nitrat  unb  Ehlorammonium  oug,  melche  ungefähr  nach  ®leid)ung: 

2  NH4NO3  +NH4CI  =  5  N  +  6H2O  +  CI 
reagieren.  3n  2öirflid)feit  gehen  neben  biefer  ^aufitreoftion  noch  ^^eben* 
reaftionen  nor  fich,  fo  ba§  fich  in  ber  ?lugführnng  bag  55erhältnig;  6  Sie. 
3lmmoniumnitrat  auf  5  Sie.  ©almiaf  alg  bag  günftigfte  zeigte.  3u  100  Sin. 
Ultramarin  merben  11  Sie.  ber  genannten  ©alzmifdjung  gemifcht  unb  gefiebt, 
bie  9JJif(hung  in  irbene  Siegel  oon  4  Siter  Sfnhalt  gefüllt  unb  bei  langfamem 
f^euer  auf  bie  nötige  Semperotur  gebracht,  ytadj  ber  (Gleichung : 

2NaN03  +  3  NH,C1  =  2  NaCl  +  5  N  +  6  H2  0  +  3  CI 
gibt  eine  2Rifdhung  oon  S'iatronfalpeter  unb  ©almiaf  mit  Ultramarin  and) 
5Siolett.  2Begen  S^ebenreaftionen  zeigte  fid)  bag  53erhättnig:  6  Sie.  9^atron= 
falpeter  auf  8  Sie.  ©almiaf  am  oorteilhafteften  unb  richtigften.  3^  100  Sin. 
Ultramarin  merben  14  Sie.  biefer  ©alzmifchung  gemiföht  unb  gefiebt  in  Sieget 
gefüllt  unb  mie  oben  erhi^t.  ©tatt  9^atriumnitrat  lä^t  fid)  febeg  anbere  S'Jitrat 
mit  ©almiaf  in  gleicher  SBeife  oermenben. 
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9^0^  einem  vierten  33erfa^ren  mirb  blaueS  ober  grünet  Uitramorin  oiif 
160  bi«  180®  C  er^i^t  unb  bcr  (Stnmtrfung  folgenber  ^ör|)er  glet(^3eit{g  aug* 
gefegt:  a)  einer  Säure;  b)  eine«  Oy^bationörnittelg ;  c)  beö  äöafterg  ober  einer 
üliifd)ung,  bie  genannte  brei  Körper  entmicfelt;  e^  refuttiert  and)  burd)  biefeß 
33erfa§ren  eine  me^r  ober  meniger  öoUftänbige  Ummanbinng  beö  lUtramarinö 
in  Uaramarinoiolett.  Sine  ?öfung  oon  e^Iorcakium  ober  e^Iormagnefinin, 
ju  Ultramarin  gebrad^t,  lod'er  in  S:iegel  getüllt  unb  er^i^t,  änbert  befjen 
9?üance  in  Slauoiolett  big  SSiolett;  ebenfo  entfielt  biefe  garbe,  menn  ©alj» 
fäurebämpfc,  SBafferbäm^Dfe  unb  Suft  auf  er^i^teg  Ultramarin  geleitet  merben, 
ferner  bilbet  fid)  bag  S3iolett,  menn  ®ämpfe  oon  mäfferiger  ©alpeterfäurc  auf 
er^i^teg  Ultramarin  gelangen,  ^uf  100  Sie.  Ultramarin  fommt  1  3:1.  g^Ior* 
calcium. 

33e^ufg  3)arftellung  oon  Ultramarinrot  loirb  Ultramarin  auf  130 
big  150®  er^i^t  unb  ber  (gintoirfung  oon  ®ömpfen  einer  me^r  ober  meniger 
fonjentrierten  ©alpeterfäure  auggefeljt;  ftarf  lonjentrierte  ©alpeterfäure  ergibt 
eine  big  ju  lid^tem  9?ofa  geljenbe  f^arbe,  raä^renb  oerbünnte  ©alpeterfäure  ein 
tiefereg  unb  bunflereg  9fot  liefert. 

2Bäl)renb  bie  91ntoenbung  anberer  ©äuren,  alg  ©alpeterfäure,  unb  jtoar 
flüchtiger,  mie  nid)tflüd)tiger  (j.  33.  aud|  33orfäure),  jnr  ©rjeugnng  oon  Ultras 
marinrot  aug  33iolett,  geioöhnlich  unbeftimmte  9?üancen  jtoifchen  33iolett  unb 
9?ot  ergibt,  lä^t  ftd)  aug  Ultramarinoiolett  mitteig  ©aljfäure  birelt  ein  9Jot  oon 
j  großer  ^ebhaftigfeit  nad)  folgenbem  33erfahren  eraeugen.  ©in  haften,  aug  feuer* 

;  feften  ©teinen  gemauert,  eth)a  2  m  lang,  0,75  m  breit  unb  0,60  m  ^od),  beffen 
33oben  aug  3  cm  biden  Pättdien,  bie  oier  ©eitenmänbe  ang  gefteüten,  7  cm 
i  bicEen  ©teinen  ober  kacheln,  nnb  beffen  3)ecte  aug  7  cm  biefen  feuerfeften 
^.platten  oon  ber  Sänge  ber  äußeren  33reite  beg  ^afteng  befteht,  befinbet  fid)  in 
einem  gemölbten  £)fen  fo  eingemauert,  ba^  foioohl  feine  ganje  33obenfläche,  alg 
and)  feine  SBänbe  unb  feine  3)ede  erljiljt  m erben  fann.  3)iefer  haften  ift  in 
feinen  fangen  gut  mit  Se^m  oerftrichen,  abgerieben  unb  bann  burdh  einen  atoei* 
maligen  31nftrid)  mit  aBafferglaglöfnng  bid)t  gemacht.  31nf  bem  33oben  beg 
^afteng  befinben  fid)  nebeneinanber  ad)t  irbene  'iPfönnen,  bie  aufonimen  ben 
33oben  beg  ^afteng  bebeefen  unb  mit  bünnen  irbenen  “ipiöttchen  augebedt  finb. 
3n  jebe  biefer  Pfannen  mUnbet  Oon  ber  SDberfläd)e  beg  Dfeng  ein  irbeneg  9?ohr 
aum  Singie^en  bcr  ©äure.  3)er  haften  mtrb  mit  bünnen  irbenen  ^lättdjen 
angefüüt,  melche  mit  je  brei  6  cm  hohen  gü§en  auf  ben  ^^Pfannen  nnb  über* 
einanber  ftehen  unb  auf  melche  Ultramarinoiolett  1  cm  hoch  oufQctragcn  ift. 
3eber  folcher  haften  fa^t’  30  kg  Ultramorinoiolett.  Wlan  lä^t  fo  lange  geuer 
unter  ben  haften,  big  bag  33ioIett  auf  nahe  an  100®  C  erhi^t  ift  (95  big 
101®  C);  bann  entfernt  man  bag  geuer  unb  gibt  ©alafäure  bnreh  bie  9?ohre 
in  bie  Pfannen  ein.  3)ie  barin  entftehenben  ©äurebämpfe  fommen  mit  bem 
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SBioIett  in  S3erü^rung  iinb  entjie^en  bemfelben  ^fJatrium.  ®abet  erinärmt  fi^ 
bag  Ultramarinniolett  big  auf  ISO»  C.  9Jlan  inieberfioU  bon  3eit  ju  Beit  ben 
Bufo^  öon  ©atjfäure  unb  nai^  einigen  ©tunben,  iuenn  bie  S^emperatur  unter 
1300  C  ju  finfen  beginnt,  gibt  man  mieber  mö^igeg  geuer  unter  bie  Säften,  fo 
ba§  man  bie  STemfieratur  jmifdjen  125  big  135®  C  erhält  unb  gie^t  Don  B^jt 
ju  Beit  mieber  ©aljfäure  nad],  fobatb  bie  toorf)er  jugefeljte  nerbamf3ft  ift,  mag 
man  mitteig  eineg  in  bie  irbene  9?ö^re  ju  ftecfenben  ®raf)teg  erfennt.  ^J^ad) 
33erbraud)  non  20  kg  ©aljfänre  öon  1,18  f:pej.  @emid)t  auf  30  kg  Ultra* 
marinöiolett,  unb  nad)  ungefäl)r  12©tunben  öom  ^Beginn  beg  @rl)i^eng  an,  ift 
bag  33ioIett  in  leb^afteg  9^ot  übergefü^rt.  ©oKten  einzelne  Pättc^en  nid)t 
Iebl)aft  genug  fein,  fo  genügt  eine  jmeite  gleidje  33el)anblung  mit  fc^mtid)erer 
©äure  unb  in  fürjerer  Beit,  um  bag  9fiot  gleid)  fc^ön  ju  madjen. 

14.  Prüfung  ber  Ultramarinforten  im  gabrifbetrieb  unb  auf 
i^ren  te^nifd)en  Söert. 

Bmedg  iperfteüung  einer  beftimmten  ^anbelgforte  müffen  im  f^abrif* 
betrieb  bie  ©d}Iämmfät^e  auf  i^ren  f^arbton  unb  il)re  f^arbfraft  unter* 
fnd)t  merben.  3ln  bem  nad)foIgenben  SSeifpiel  fotten  bie  33eränberitngen,  melc^e 
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bag  iRo^blau  burd)  bag  9^a§maI)Ien  unb  ©d)Iämmen  erfährt  unb  bie  23er* 
fc^iebenl)eiten  in  ben  einzelnen  ^erftellunggberfal)ren  oorgefü^rt  merben.  oDenlt 
man  fid),  ba^  aug  einem  gleid)  biden  ©d)Uimmfa^  non  ©ulfatblau  A,  ©ulfat* 
foboblau  B  unb  ©oboblau  C  23robeftüde,  bie  non  oben  big  unten  reid)en, 
^erauggefd)nitten  unb  nebeneinanber  gelegt  merben,  fo  erhält  man  2lbftufungen, 
meld^e  burd)  ^ig.  57  neronfd)auIid)t  merben. 

®er  f^arbton  non  A  ift  I)ell*  unb  grüntid)blan,  non  B  mittel*  unb  rein* 
blau,  non  0  bunlel*  unb  rötlid)blait ;  er  ge^t  bei  A,  B,  C  non  unten  nad)  oben 
I)tn  glei^mü^ig  aug  bunflerem  23lau  in  ein  IjeHereg  über,  mö^renb  fi^  jugteid) 
auc^  ber  mel)r  rc)tlid)e  ©tid)  ber  unteren  bunUeren  ©d)id)ten  nac^  Öieinblau  ober 
(Srünli^blau  in  ben  oberen  ©d)i(^ten  nnbert.  ®ie  f5cinl)eit  nimmt  non  unten 
nac^  oben  ^in  gleid)mä^ig  ju;  auf  glei^er  ^öt)e  liegenbe  ©d)id)ten  non  A,  B, 
C  finb  non  glei^er  f^ein^eit.  SJiit  ber  f5einl)eit  ^uglei^  fteigt  and)  bie  §arb* 
traft,  anbererfeitg  aber  and)  non  A  über  B  nad)  C  ^in,  ungefähr  bem  ©d)mefel* 
geaalt  ber  brei  Ultramarinarten  entf)3red)enb.  2ßenn  bie  f^^arbfraft  in  ben 
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unterften  0df)ict)ten  non  A  =  1,  ton  B  =  1,5  unb  oon  C  =  2  angenommen 
mirb,  fo  beträgt  fie  oben  ungefähr  bop^ielt  jo  otel,  b.  t),  bei  A  =  2,  bei  B  =  3, 
bei  0  =  4.  @d)iebt  man  bie  i3roben  in  fotgenber  3Beife  (j^ig.  58)  anöeinanber, 
jo  liegen  je^t  unter  bemjelben  Ouerjtri^  ®d)id)ten  oon  gteid)er  j^arbtieje 
(3)unfel^eit)  unb  non  ganj  ober  jajt  gleidjem  j^arbton.  !Die  j^eint)eit  unb 
j^arbfrajt  nehmen  aber  unter  bemjelben  Ouerjtrid) 
non  A  noc^  B  unb  C  ju,  unb  jtnar  bie  j^arbfraft 
in  ftärferem  9)ia§e,  ol8  bei  ben  ®d]id)ten  non 
gleitet  geint)eit  nad)  j^ig.  57.  äßenn  eg  jid)  bei 
ber  §er jteEung  non  Äpanbeigjorten  nur  um  gleid)eg 
5lugje^en  (3)nn!el^eit)  t)anbett,  jo  fönnen  jolc^e 
non  mittlerer  3)unfet^eit,  bie  jtnij^en  bie  Duer* 
jtrid)e  4  big  6  faden,  joino^l  aug  A  alg  aug  B 
ober  C  ^ergeftedt  tnerben,  mäf)renb  bie  federen 
jmijd)en  6  unb  8  aug  A  unb  B,  bie  buntteren 
jmijdjen  2  unb  4  aug  B  unb  C  unb  enblic^  bie 
^edften  jmij^en  8  unb  9  nur  aug  A  unb  bie 
bunte! jten  jtnijdjen  1  unb  2  nur  aug  0  entnommen 
merben  fönnen.  j^erner  beftef)t  ber  Unterjd)ieb 
bei  ben  brei  Wirten  barin,  bofe  ©orten,  bie  aug  o6 
berjefben  ©d)id)t  nad)  gifl*  57  ^erftammen,  giän*  « 
jenber  unb  feuriger  erfdjeinen,  alg  inenn  !)edere  ^ 
unb  bunftere  @d)id)ten  für  biejelbe  garbtiefe  jn- 
fammengemijc^t  tnerben  mürben,  eingenommen, 
ba§  mon  big  jur  äu^erjten  ®renje  ge^en  unb 
j.  S.  bei  B  (j^ig.  58)  bie  ©c^id)t  jroifdjen  2  unb  3 
mit  ber  jmijd)en  7  unb  8  mijd)en  modte,  fo  mürbe 
bie  §diijc^ung  jmor  biejelbe  j^arbtiefe  unb  j^arb» 
fraft,  mie  bie  3Jiitteljc^id}t  bei  5  ^aben,  inbeg 
mürbe  ber  j^orbton  jo  ftumpf  rötltd)  jein,  ba^ 
eine  jold)e  ©orte  im  eSerglei^  ju  ber  aug  ber 
Sy?ittetjd)ic^t  adein  ^ergeftedten  alg  minbermertig 
erjc^einen  mürbe. 

!Der  j^arbton  einer  Ultramar  in  jorte  fann 
nur  burd)  eSergleid)  mit  feftftef)enben  Sippen 
beurteilt  merben.  hierbei  fommt  jomo^l  bie  jRein^eit  unb  bag  eigentümliti^e 
j^ener,  mie  aud^  bie  größere  ober  geringere  Siefe  ber  f^orbe  (3)unfel^eit)  in 
iöetrad^t.  ^rüjung  legt  man  bie  ©orte  (ctma  1  g)  auf  ein 

33latt  43apier  unb  brüdt  fie  mit  einem  polierten  ©patel  öon  §olj  ober  jUietad 
feft  unb  glatt  an.  j^erner  mirb  eine  in  ber  ®unfel§eit  ä^nlid^e  Sppjorte 
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geroäl^U,  eine  fteinc  ^robe  berfelben  lofe  auf  bte  erfterc  gelegt  imb  mieber 
angebrücft.  3Bar  bte  S^pforte  jufälltg  genau  getroffen,  fo  ift  bte  aufgelegte 
'iProbe  non  ber  Unterlage  nit^t  ju  unterfdjeiben ,  int  anberen  ^aüe  erfc^eint 
fie  al8  ein  fetterer  ober  bunflerer,  grünüt^er  ober  rötti^er,  feuriger  ober  trüber 
glecf.  (£§  tt)irb  nun  unter  ben  2;^pen  loeiter  geioä^It,  bi§  eine  genaue  Über^ 
einftimtnung  erjiett  ift-,  biefe  ^|5rüfung8tnett)obe  ijt  au^erorbeutli^  ft^arf. 

9^ac^  Sßunber  fönnen  jur  '’fJrüfung  beg  f^^i^btonS  auc^  bie  ^bforptionö* 
fpeftren  oermenbet  merben,  bie  man  burc^  3Inreiben  ber  ^robc  mit  burt^fidjtigem 
girniö  unb  2lufftreid)eu  auf  ©laSpIatteu  errieten  faun. 

®ie  jmeite,  fe^r  mic^tige  ^fJrüfung,  meil  fie  mit  ber  f^arbfraft  jufammen= 
t)ängt,  ift  bie  auf  ^örp erf ein!§ eit  be§  Ultramarin^.  5lm  einfat^fteu  wirb 
fie  oorgenomnten,  menn  fleiue  QJiengcn  (ctma  0,1  g)  ber  ju  uuterfu^euben  bjm. 
ju  nergleit^enben  “iproben  nebeneinanber  auf  ein  nic^t  ju  gtatteS  Rapier  gelegt 
unb  mit  bem  f^inger  unter  gelinbem  ®ru(f  ftrirf)förmig  ausgewogen  merbeu;  je 
größer  bie  ^örperfein^eit,  befto  länger  ber  0tricf).  !Die  jmeite,  umftänblic^ere, 
aber  fic^erere  äJiet^obe  ift  bie  mittels  ber  0d)lämmf)robe,  melrf)e  in  ber  im  I.  Steil 
biefeS  SßerfeS  bef(^riebeneu  Sßeife  auSgefUl^rt  mirb.  iJJa^  einem  brüten  SBor* 
fdjlag  mögt  man  etma  2  g  Ultramarin  ab,  reibt  fie  mit  marmem  SBaffer  ju 
einem  homogenen  Steig  an,  oerbünnt  mit  300  ccm  SBaffer,  gie^t  bie  ^lüffigfeit 
in  einen  ©laSj^linber  unb  taucht,  uac^bem  man  fie  mittels  eines  ©laSftabeS  in 
mtrbelnbe  Sßemegung  oerfept  !^at,  einen  5  cm  breiten  unb  40  cm  laugen  ©treifen 
meinen  SDruücalico  hinein,  berart,  ba^  baS  untere  (Snbe  bis  auf  ben  33oben 
rei(^t,  mä^renb  baS  obere  (Snbe  mittels  einer  Sliabel  fo  befeftigt  mirb,  ba§  ber 
©treifen  bie  (SlaSmänbe  nic^t  berührt.  2)urt^  bie  Kapillarität  fteigen  bie 
feinften  Steileren  ber  f^arbe  in  bem  Kattunftreifen  empor  unb  färben  ipu  auf 
einer  me^r  ober  meniger  langen  ©treefe  an. 

Stic  im  ^anbel  oorfommenben  Ultramarinforten  finb  nur  feiten  rein-, 
meiftenS  finb  fie  mit  Sffiei^  tiermifc^t  ober  „geftreeft".  3unt  ©treefen  merben 
^auptfät^lid)  SJiagnefia,  Kreibe,  Kaolin,  @ipS  ufm.  oermenbet  -,  feinere  §anbelS» 
forten  enthalten  j.  53.  100  kg  SÜJiagnefia  auf  25  kg  Ultramarin,  mä^renb  bei 
geringerer  ^anbelSmare  auf  biefelbe  SUienge  53lau  bis  250  kg  Kreibe,  @ips  ufm. 
entfallen.  Sin  ^on  ©Ipcerin  bejmeeft,  bie  f^arbe  mä^ig  feut^t  ju  galten, 

unb  lä|t  fie  bunfler  erfc^einen,  felbft  menn  fie  baS  fünffadje  an  ®ipS  enthält. 
3ur  f^eftftetlung,  ob  bie  Ultraminforte  geftreeft  ift  ober  nid^t,  reibt  man  eine 
fleine  Sßvobe  mit  bem  SÜJeffer  auf  Sßapier  unb  legt  baS  jerriebene  SDinfter  auf 
baS  nrfprünglic^e,  mobei  eS  als  ein  fdl)mu|ig  l)etler  ^lecf  erf^eint. 

SDaS  ©treefen  felbft  mirb  in  folgenber  5Beife  bemerlfteUigt.  SDaS  bur^= 
gefiebte  ®emif^  mirb  mittels  einer  feinen  53raufe  gleid^mä^tg  mit  SBaffer  an= 
gefeud^tet,  bis  eS  fi^  in  ber  §anb  ju  Klumpen  jufammenbaßt.  Sy?a^  einigen 
©tunben  mirb  baS  ®emifdl)  burd^  ein  mittelfeiueS  ©ieb  burdljgefiebt,  mit  feud^ten 
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2iüd)ern  bebedt  unb  einige  Xage  liegen  getaffen,  bann  bei  mäßiger  Söärme  fe^r 
langfain  getroefnet  unb  bur^  eine  ©i(^tmafc^ine  getrieben. 

ÜJJit  ber  ^örperfein^eit  eng  jufammenpngenb  ift  bie  ^arbf ruft,  jebod) 
unter  ber  ^Sorauöfcljung,  ba§  eS  fid)  um  groben  aug  bemf eiben  S^erfa^ren  bjm. 
ber  gleiten  d)emifd)en  ^i^foinmenfepung  ^anbelt.  ißroben  oon  nerfc^iebener 
§erfunft  lönnen  bei  gleidjer  Äörljerfein^eit  non  |e^r  t)erfd)iebener  garbfraft 
fein.  S3e^uf8  33efthnmung  ber  f^arbfraft  roerben  gleidje  SJiengen,  3. 33.  je  0,1  g 
ber  3U  oerglei^enben  ©orten,  abgemogen  unb  mit  einer  öiel  größeren  iÖJenge, 
3. 33.  je  1  g,  einer  meinen  j^arbe  in  einer  9?eibfd)ale  unter  mäßigem  ®rud  innig 
gemifd^t;  am  beften  eignet  fid)  ^ier3u  gebrannter,  gema!^Iener  Kaolin.  üDurc^ 
33ergleid)  ber  f^arbtiefe  ber  entfte^enben  @emifd)e  lä^t  fic^  bei  einiger  Übung 
bie  farbfräftigfte  ©orte  beftimmen.  ßmedö  quantitatiüer  33eftimmung  fept 
man  ber  farbftärferen  9J?ifc^ung  ton  einer  neu  abgemogenen  9}tenge  ber  meinen 
garbe  aHmäliUi^  fo  oiel  f)in3u,  big  bie  beiben  3U  oergleic^enben  äliifc^ungen 
ooHfommen  gleich  merben.  “I^ie  f^arbtraft  ber  beiben  ©orten  »erhält  fic^  bann, 
mie  bie  im  gan3en  oerbrauc^ten  SJiengen  ber  meinen  Sarbe.  äßirb  bie  für  bie 
S:i)pprobe  üerbrau(^te  9)hnge  =100  gefegt,  fo  erhält  man  für  bie  f^arbfraft 
ber  unterfnd)ten  ^robe  eine  ^ro3ent3a^I  über  b3m.  unter  100,  melier  ber  33er* 
menbunggrnert  ber  ^robe  gegenüber  bem  ber  S:t)pforte  für  ade  gäde  entfpri^t, 
mo  eg  fid)  um  bie  33Iaufärbung  eineg  meinen  ©toffeg,  3.  33.  um  33diuung  oon 
I  “iPapier*  ober  ©emebefaferftoff,  ^anbelt.  ©od  jebo^  eine  f^^läc^e  gan3  mit  'Blau 
überbedt  merben,  fo  bemi^t  fic^  ber  33erbraud)  unb  fomit  ber  33ermenbunggmert 
ni^t  nad)  ber  f^arbfraft,  fonbern  lebiglid)  na^  ber  ^örperfein^eit. 

I  5Dlan  tann  fid)  and)  nac^  33 deiner  eineg  f^örbmefferg  bebienen,  ber  mit 

beftimmten  Stengen  oon  reinem  Ultramarintt)p  nnb  einer  meinen  garbe  ein  für 
ademal  l)ergeftedt  mirb  unb  eine  f^arbenffata  barftedt,  mit  meld)er  eine  in 
gleid)er  3Beife  l)ergcftedte  9J?if^ung  beg  3U  prüfenben  Ultramaring  mit  berfelben 
2Jienge  ber  meinen  garbe  tiergtid^en  merben  fann. 

33ern§eim  t)erfäl)rt  titrimetrifd),  inbem  er  oon  ben  3n  oergleic^enben 
groben  0,5  big  10  g  abmiigt  unb  oerbünnte  ©d^mefelfäure  (2  2:te.  ©d)mefel* 
fäure  auf  1000  Stle.  3Baffer)  fo  lange  ^in3uflie^en  lü^t,  big  bie  blaue  f^arbe  in 
eine  rein  rötli^e  oermanbelt  mirb  nnb  lein  blauer  ^unft  me^r  3n  bemerfen  ift. 
®ie  terbrau^te  ©äuremenge  3eigt  bie  f^arbftörfe  an.  “Diefelbe  9)?et§obe  3eigt 
au(^  311  gleicher  ßeit  bie  SBiberftanbgfä^igfeit  gegen  bie  ©äure  an. 

33ei  ber  ‘ißapterfabrifation  mirb  bag  Ultramarin  ber  meinen  ^apiermaffe 
im  ^odänber  3ngefept,  entmeber  um  blaueg  'ißapier  f)eroor3ubringen,  ober 
namentlid)  um  bem  meinen  Rapiere  nur  einen  blönlid^en  Ston  3U  geben,  hierbei 
I  fommt  nun  ^anfDtfäd)lid)  bag  33er galten  beg  Ultramaring  gegen  3ltaun 
in  33etrad)t,  beffen  ©nmirfung  bie  fiefelerberei^eren  ©orten,  mie  me^rfac^ 
ermähnt,  länger  miberfte^en,  alg  bie  fiefelfänreärmeren  Ultramarine,  fo  ba^ 
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erftere  jur  ^opierfärbung  [tetg  meit  beffer  geeignet  finb,  ©orten,  mel^e  in 
biefer  ^infidjt  geprüft  werben  foHen,  oergleit^t  man  iprer  2ßiberftanbgfä§igfeit 
nad)  babur^,  ba^  man  gleit^e  Ouantitüten  baoon  je  in  ein  33ed^ergtaö  gibt,  mit 
gleichen  9Jicngen  einer  falt  gefättigten  Sllaunlöfung  übergie^t  unb  biefe  @emifd)e 
nat^  bem  3lnfrüpren  einige  ©tunben  ober  auc^  Sage  nebeneinanber  ftepen  lä^t. 
S'kd)  SBerlanf  biefer  3^^^,  meifteng  aber  fcpon  frül^er,  fann  man  bentti^  be» 
merfen,  meld)e  ©orte  am  meiften  an  Sfntenfität  oerloren  t)at,  atfo  bie  geringere 
2BiberftanbbfäI)igfeit  geigt.  Um  fid)  hierbei  ni^t  gu  irren,  ift  febo^  au^  ba§ 
Äorn  ober  bie  ^ein^eit  beS  Ultramarin^  mit  in  Setrat^t  gu  giepen,  infofern 
nümlid)  auf  ein  groblörnigeö  Ultramarin  bie  ^llaunlöfung  wegen  geringerer 
31nga^l  33erü^runggfläd)en  langfanier  einwirft,  al8  auf  ein  pö^ft  feingemahlenes, 
and)  wenn  erftereS  an  unb  für  fich  leichter  gerfe^bar  ift.  S)er  95ergleid)  gelingt 
alfo  fidjerer,  wenn  beibc  Ultramarinforten  erft  burd)  Verreiben  in  ein  gleich 
feines  ^uloer  oerwanbelt  finb. 

Ob  eine  blaue  f^arbe  Ultramarin  ift  ober  enthält,  oerrät  fich 
fogleich  babur^,  ba^  fie  mit  oerbünnter  ©algfäure  ben  ®eruch  na^  ©d)wefel' 
wafferftoff  ober  faulen  (äiern  entwidelt,  waS  fonft  bei  feiner  blauen  f^arbe  ber 
f^all  ift.  ©elbft  wenn  man  eine  ‘iProbe  ?einwanb,  Rapier  ober 
mit  Ultramarin  gebläut  ift,  in  ein  ®laS  bringt,  hierin  mit  SBaffer  tränft  unb 
©algfäure  barauf  gie^t,  fo  färbt  fidh  eiu  mit  331eiguderlöfung  getränfter  unb 
bann  in  ^Immoniaf  getaufter  '^apierftreifen,  ben  man  außerhalb  ber  f^lüffigfeit 
in  baS  wohlbebedte  ®laS  hängt,  bur^  33ilbung  oon  etwas  ©thtoefelblei  braun 
ober  fchioarg,  unb  bie  blaue  Färbung  ber  ^robe  oerfchwiubet  babei  äugen* 
blirfli^.  SJiit  ftärferer  ©algfäure  oerf^winben  ober  oeränbern  fid)  au^  bie 
‘SlnilinblauS,  aber  fie  entwideln  fein  ©^wefelwafferftoffgaS,  unb  bie  f^arben 
erfd)einen  bei  hi^ireichenbem  Sßaffergufa^  in  ber  ^lüffigfeit  aufs  neue.  S)ie 
aus  kobaltblau  ober  ^ariferblau  erhaltenen  Farben  aber  oeränbern  fich  ^urch 
fenen  '^on  ©algfäure  gar  nidht,  ober  bocb  erft  nadh  fehr  langer  @in* 

wirfung  unb  in  ber  2Bärme  beim  kod)en  bamit. 

Über  bie  SBerfälf^ung  beS  Ultramarin g r ü n S  f.  bei  grünen  färben. 

VIII.  (^xüne  ^arßen. 

A.  ©rüne  kupferojpb färben« 

1.  DJohntntertflItcn  für  bte  ^arftcllung  berf eiben. 

3ur  f^abrifation  ber  grünen  kupferfarben  bienen  teils  bie  fd)on  ©.  258  u.  f. 
angeführten,  gur  33ereitung  ber  blauen  kupferfarben  oerwenbeten  9?ohmaterialien, 
namentlich  kupferoitriol,  ©almiaf,  Sßcinfteiu,  teils  bie  uad)ftehenben  33er* 
binbungen. 
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a)  6jjigjaure§Äupferüj^b.  ©rünjpan. 

®ie  Sffigfäurc  unb  baS  ^upferojc^b  öereintgen  ju  mehreren  eigenen 
(Saljen,  non  benen  in  bem  ^a^e  ber  ^arbenfabrifation  nur  jraei  ^nioenbung 
finben,  bereu  eineg  getnifjerma^en  felbft  unter  bie  Farben  geredjnet  ju  n)erben 
pflegt.  33eibe  SJScrbinbungen  ^ei^en  im  allgemeinen  ©rünfpan,  bie  eine 
baoon  ro^er,  bie  anbere  beftillierter  ©rünfpan;  eg  gibt  au^erbem  noii^ 
eine  5lbart,  ber  beutf^e  ©rünfpan. 

!Der  ro^e  ©rünfpan  ift  ein  gabrifationgartifel  aug  bem  füblicf)en 
i^ranfreic^  (©egenb  non  äJiontpellier)  unb  fommt  meifteng  non  bort  auf  ben 
3!}iarft.  f^rifc^  auggepre^te  2öeintrefter,  mel^e  eine  geiniffe  äKenge  SiJioft  ent* 
galten,  merben  mit  ^upferplatten  lofe  jufammengef^icf)tet  unb  jmar  entineber 
in  größeren  Raufen  ober  in  jlbpfen.  9lm  erfteren  f^aHe  barf  bie  Semperotur 
nid)t  nnterl)alb  lö*’  finfen  unb  feinen  beträc^tli(^en  ©rfjtnanfungen  untermorfen 
fein,  b.  i).  bie  9täume  muffen  eine  gl eid) mäßige  2Bärme  befi^en,  um  bie 
babei  eintretenbe  (äfftgbilbung  ju  unterftUljen.  SDie  Raufen  bürfen  oug  biefem 
©runbe  nicl)t  ju  gro§  fein,  einerfeitg  um  bie  Temperatur  regulieren  ju  fßnnen, 
anbererfeitg,  um  bie  ©rljiljung  über  eine  geiniffe  ©renje  ju  nermeiben,  mag  nur 
einen  5Berluft  ber  fid)  nerflü^tigenben  (Sffigfäure  ^erbeifü^ren  mürbe.  33eim 
^lufbauen  ber  Raufen  merben  ^oljftüde  ^ineingelegt  unb  nac^  53ollenbung 
berfelben  f)inauggejogen,  um  Kanäle  im  Innern  ju  bilben  unb  ber  Suft 
ju  geftatten.  Unter  ber  glei^jeitigen  ©inmirfung  non  Suft  unb  ©ffigfäure 
mirb  bag  Tupfer  oypbiert  unb  gelöft  unb  jmar,  bo  eg  im  Überfc^u^  nor^anben 
ift,  ju  einer  bafif^en  33erbinbung.  3fn  biefem  ©tabium  beg  ^rojeffeg  fteigt 
bie  Sßärme  im  Sennern  ber  Raufen  big  auf  35  big  40®,  mag  febod^  alg  bie 
äu^erfte  ©renje  bejeid)net  merben  fanu;  normal  ift  bie  SBärme  non  25  big  30®, 
bei  meldjer  ber  ganje  ‘^ßroje^  in  4  big  5  Tagen  beenbet  mirb.  ?luggepre§te 
unb  mit  iJBaffer  auggejogene  Trefter  eignen  fi^  nid)t  jur  ©rünfpanbereitung, 
meil  fie  eine  fe^r  f(i^mad)e  ©ffigfduregärung  ergeben  unb  fd^marje  ^lerfe  non 
©^mefelfupfer  (infolge  ber  eintretenben  ^äulnig  ber  Trefter)  nerurfad)en.  Um 
ju  erfahren,  ob  ber  “if^roje^  ju  ©nbe  ift,  mirb  in  ben  Raufen  ein  ©treifen  non 
-Tupfer  f)ineingelegt,  ber  fic^  nad^  einigen  ©tunben  mit  einem  gleichmäßigen 
Überzug  non  ©rünfpon  bebecfen  muß;  erfcheint  berfelbe  mit  fleinen  Tropfen 
bebecft,  fo  ift  bieg  ein  Reichen,  baß  fich  ber  ^rojeß  nodh  im  ©ange  befinbet. 
'’2lm  beften  nerfieht  man  bie  Raufen  mit  Thermometern,  meldhe  juerft  eine 
Temperaturfteigerung  anjeigen  unb  bann,  menn  ber  “iprojeß  feinem  ©nbe  ent* 
gegengeht,  immer  mehr  finfen;  bie  9^äume  merben  bann  etmag  ftärfer  gcheijt, 
um  bie  ^emif(^e  ©inmirfung  ju  unterftü^en.  9?ach  ber  anberen  SJiethobe 
merben  Trefter  unb  Äupferbledhe  in  Töpfe  fchi^tenmeife  eingelegt  unb  in 
einem  gleidhmößig  marmen  9laum,  j.  33.  Heller,  untergebracht;  ber  ^ßi'ojeß 
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Derläuft  ^ter  f^neüer,  alß  bei  ber  erften  9)iet^obe,  tft  jebod)  naturgemäß 
foftf^ieUger. 

jDte  au8  bcn  Raufen  ober  Söffen  ^erauögenommenen  ^u|)fer^tatten  finb 
mit  einer  Prüfte  oon  feinen,  nabelförmigen,  Ieb!^aft  grünen  Äriftaüen  über» 
jogen;  man  fcßüttelt  bie  glatten,  um  bie  3^raubenfämme  unb  »terne  abfatten 
ju  laffen,  tarnet  fie  bann  in  fd)n)aö^en  (Sffig  unb  läßt  einige  S^age,  auf  bie 
^ante  geftellt,  fielen.  ®ag  ©intaucßen  in  (Sffig  unb  Djcßbieren  an  ber  Suft 
mirb  6s  bi§  8mal  mieberl)olt  unb  ^at  bcn  neutrale  ©alj  in  ein 

bafifdjeö  überjufü^ren-  hierbei  geßt  bie  rein  grüne  f^arbe  be§  Überjugeö  aK» 
mä^licß  in  blaugrüne  über,  ©emö^nlicß  erreid^t  man  hierbei,  baß  bie  2)i(fe  ber 
Prüfte  etraa  5cm  mirb;  fie  mirb  bann  mit  !uf)fernen  SJieffern  abgefra^t,  mit 
Sßaffer  eingeteigt  unb  in  Seberbeuteln  in  oierfantige  f^ormen  gestreßt,  bie  bann 
an  ber  Suft  getrocfnet  merben. 

jDie  einmal  ^ur  @rünf))anbarftellung  benuljten  Äupferf)latten  ergeben  bei 
ber  jmeiten  33e§anblung  eine  größere  21uöbeute,  als  bei  ber  erften,  meil  fie  ber 
©äure  eine  größere  SerüßrungSfläeße  barbieten;  man  fud)t  baßer  aueß  bie 
frifd)en  ‘ipiatten  burdß  (Sintaueßen  in  (äffig  bem  ‘ifJrojeß  jugängli^er  ju  maeßen. 

"Der  ©rünfpan  erfdßeint  in  f^orm  non  ßell  blaugrünen  ^riftaHen,  bie 
feßuppige  f^orm  befi^en  unb  ein  ßeHblaueS  ^uloer  ergeben,  ©r  fommt  teils 
in  i'eberballen  üon  runber  ober  oierediger  f^orm,  teils  in  kugeln  oor;  beibe 
©orten  meinen  nur  menig  tioneinanber  ab,  bod)  ift  ber  in  Seberfäden  gemößn» 
li^  reiner.  (Sr  ift  feßr  ßart,  feßmer  ju  jerfdßlagen,  mobei  er  ftäubt;  ber  ©taub 
erregt  eingeatmet  Übelfeit  unb  (Srbreeßen. 

Sn  biefer  §anbelSform  bilbet  ber  ©rünfpan  ni^t  etma  eine  glei(^artige 
unb  reine  diemifdße  35erbinbung  jmifdßen  ßffigfäure  unb  ^uftfero^'^b ;  er  befteßt 
oielmeßr  auS  meßreren  einzelnen  33erbinbungen,  einfaeß  effigfaurem,  ßalb» 
effigfaurem,  britteleffigfaurem  ^ufjferojßb,  etmaS  effigfaurem 
Äupf erojßbul,  fogar  eingemifeßtem  metallifcßen  Tupfer  unb  Unreinig» 
feiten,  fo  baß  berfelbe  ungefäßr  43  bis  44  ^roj.  .^uf»feroj:ßb,  27  bis  29  ^roj. 
©ffigfäure,  25  bis  28^roj.  SBaffer  unb  Va  bis  2 ‘i^roj.  tlnreinigfeitcn  entßält. 
'©ie  ^bmeid)ungen  finb  alfo  im  ganzen  fo  gering,  boß  fie  auf  ben  Sßert  ber 
^anbelSmare  nur  einen  unbebeutenben  ©influß  ßaben. 

iffiegen  feiner  ßufammenfe^ung  auS  meßreren  oerfdßiebenen  effigfauren 
©al^en  finb  feine  eßemifeßen  ^Berßältniffe  oermidelter,  als  bei  oielen  onberen 
tßemifdßen  SBerbinbungen.  9^üßrt  man  ben  ©rünfpan  mit  menig  Sßaffer  an, 
fo  fcßmitlt  er  halb  ju  einer  blaugrünen  meießen  SJJaffe  auf,  meldße  fid)  oßne 
fi^tbare  33eränberung  jum  ^oeßen  erßi^en  läßt.  ©d)lägt  man  fie  in  biefer 
f^orm  burdß  ein  redßt  meiteS  ^aarfieb,  fo  bleiben  medßanif^c  Unreinigfeiten, 
Sraubenfärnme,  metaÜifdßeS  ^m)fer,  jurücf.  ^ifeßt  man  mit  meßr  SBaffer,  fo 
bilbet  fidß  eine  Söfung  öon  friftallifiertem  ©rünfpan  ober  cinfadß  effigfaurem 
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Salje  unb  toon  ^toetbritteleffigfaurem  ©aljc,  wä^renb  britteteffigfaureß  ©olj 
in  hellblauen  ©^u^^jen  ungelöft  bleibt.  33ei  nod)  mehr  Söafjerjufalj  unb 
namentlich  bei  ßrmärmung  gerfe^en  fid)  iämtlid)e  effigfaure  33erbinbungcn 
berart,  ba^  einfad)  effigfaure«  ©alj  in  Söfung  geht,  unb  eine  fchwarjbraune 
53erbtnbung  non  Äu)3ferojh^  wenig  (äffigfäure,  gemifcht  mit  etwa«  brittcl* 
effigfaurem  ^upferojhb,  ba«  beim  21bn3{iffern  unb  Äo^en  fd^liepd)  in  berfelben 
äBeife  jerfe^t  wirb,  ungelöft  bleibt.  Sährenb  alfo  ber  ©rünfhan  mit  wenig 
äBaffer  feine  eigene  f^arbe  unb  3ufammenfepng  behält,  jcrfeljt  er  fid)  mit 
mehr  Söaffer  teil«  in  eine  Söfung  be«  triftattifierten  ©rünfpan«,  teil«  in  brittel* 
effigfaure«  ©alj,  bi«  fdjliepd)  bei  Sßaffer  ber  ungelöfte  SCeil 

ganj  feine  blaugrllne  f^arbe  üerliert  unb  bie  braune,  faft  pwar^e  garbe  be« 
^upferophb«  annimmt,  äßenn  man  baher  ©rünfpan  ohne  tiefer  gehenbe  ^er* 
änberung  feiner  ßufammenfe^ung  mit  Sßaffer  erwärmen  wid,  fo  barf  leljtere« 
nur  in  fleinen  dJiengen,  hö<hft£n«  im  nier^  bi«  fed)«fad)en  Setrage  be« 
©rünfpan«,  angewenbet  werben,  wenn  nid)t  fchon  eine  geringe  ^erfepng  ein* 
treten  foH. 

j  ®er  ©rünfpan  wirb  nur  noch  w  einigen  ßänbern,  nomentlich  in  fRu^lanb, 

I  al«  SDZalevfarbe  in  Öl  oerwenbet.  3^  Sehufe  wirb  er  äuglep  mit 

I  Sleiweih  jufammengerieben,  wobnr^  eine  fohlenfaure«  Tupfer* 

I  oppb  unb  in  bafifd)*effigfoure«  Sleioppb  bewirlt  wirb.  Srftere«  gibt  bem  no^ 
unjerfe^ten  Sleiweipnteile  eine  hellblaue  f^arbe,  bie  aber  nad)  bem  51nftrid)e 
i  in  Öl  nad)  unb  na^  in  ba«  angenehme  ®rün  übergeht,  welche«  bie  ruffifd)en 
grünen  Fächer  faft  adgemetn  jetgen,  unb  ba«  mit  bem  ^Iter  immer  fchöner 
;  wirb.  jDiefer  31nflrid)  bietet  überhaupt  ungemein  otele  Sorteile  oor  bem  mit 
I  mand)en  anberen  grünen  f^arben,  öon  benen  immer  nur  bie  kupferfarben  red)t 
haltbar  finb. 

®er  beftillierte  ober  triftallifierte  ©rünfpan  wirb  gleid)fall«  in 
f^ranfreid),  aber  and)  in  mannen  anberen  Säubern  im  großen  bargeftellt,  unb 
feine  ÜDarfteHung  lann  auf  mehrfa^e  Sßeife  gesehen;  immer  ift  aber  habet 
nötig,  ba^  ein  reiner  unb  billiger  (Sffig  ju  ©ebote  fteht,  wenn  feine  ®arftetlung 
mit  einigem  Vorteile  oerbunben  fein  fod. 

9^ach  ber  älteften  ®arftetlung«weife  toerwenbet  man  ju  ber  ^erftedung 
be«  Iriftallifierten  ben  rohen  ©rünfpan,  weld)er  in  beftidiertem  Sffig 
oufgelöft  würbe,  ber  im  Überf^uffe  oorhanben  fein  mu^.  ®ie  ^rbeit«weife  ift 
eine  fehr  einfad)e.  ®er  feuchte  rohe  ©rünfpan  wirb  in  einem  keffel  mit 
ftarlem  Sffig  übergoffen,t)orjug«weife  gutem  ^oljeffig,  inbem  bie  emphreumatifd)en 
Seftanbteile  be«felben  ohne  Sinflud  auf  bie  ©üte  ber  garbe  finb.  ?!}ian  erhP 
I  nahe  bi«  jur  ©iebehilje,  ohne  ba^  feboth  ein  wirflpe«  kod)en  eintritt,  währenb 
I  man  gleid)3eitig  fräftig  umrührt.  3)ie  entftehenbe  bunfelgrüne  Söfung  wirb 
i  abgewogen  unb  in  flachen  fupfernen  Pfannen  rafch  eingebampft;  bie  glüffigleit 
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barf  feine  freie  ©äure  enthalten,  tneif  fonft  bie  ©efä^e  angegriffen  tnerben 
mürben.  Sßenn  bie  f^Iüffigfeit  eine  ^riftatt^aut  anjufe^en  beginnt,  mirb  fie  in 
^riftaüifiergefä^e  obgejogen,  bie  au8  glafiertem  5:on  angefertigt  finb  unb  in 
benen  ^oljftäbe  f)ängen,  an  n)efcf)e  bie  .^riftalle  anfc^ie^en.  33e^ufg  Srjiefung 
ft^öner  ^riftaHe  muffen  bie  9iäume  auf  gleichmäßiger  S:em^)eratur  erhalten 
merben.  iJJath  etraa  14  SEagen  haben  fid)  an  ben  ^oljftäben  ©ruppen  üon 
i^riftaflen  angefeljt,  üon  benen  febe  2  bi§  3  kg  roiegt.  ®ie  5U?utterfauge  mirb 
für  bie  nä^fte  IBehanbfung  aufbemahrt. 

@ine  anbere  9)iethobe  jur  üDarfteüung  beö  friftaüifierten  ©rünfpanS  ift 
bie  oermittelft  ber  hoppelten  Umfe^nng,  inbem  man  eine  ü?öfung  oon 
einfach  effigfaurem  ^upferoppb  unb  jmar  burch  Berfe^ung  non 

f chmefeffaurem  ^npferoppb  mit  effigfaurem  58leioj:hb  ober 
effigfaurem  ißarpt  ober  effigfaurem  ^alf.  5S)ian  fann  fie  auch  auö 
anberen  ^npferfafjen  erhalten,  aber  ba  leptere  nicht  fo  mohlfeit  finb  al« 
Äupfernitriol,  fo  ift  man  bei  obigen  Berfe^ungen,  al8  ben  einfad)ften,  fteßen 
geblieben.  ®ie  efligfauren  <Satje  foinohl  alö  ber  ^upfernitriol  braunen  nicht 
einmal  erft  friftatlifiert  ju  merben,  man  fann  mit  SJorteil  bie  unmittelbar 
erhaltenen  reinen  unb  fonjentrierten  Söfungen  biefer  25erbinbungen  baju  be* 
nu§en.  9Jlan  mag  nun  effigfaurem  Söleioppb  ober  33ari)t  anmenben,  fo 
ift  bam  Verfahren  bamfelbe,  nur  ift  ber  beim  B^fantmenbringen  ber  beiben 
^öfungen  entftehenbe  9^ieberfd)lag  in  beiben  g-äClen  nerfchieben;  bei  5Inmenbung 
non  fdjmefelfaurem  ^upferoppb  unb  effigfaurem  Sleioj’pb  entfteht  ein  ifJieber* 
fchlag  non  f chmefelf ourem  iS I ei o ppb,  bei  ber  non  effigfaurem  iSarpt 
entfteht  ftatt  jenem  f thmef elf aurer  iSarpt. 

Um  bie  bemerffteüigen,  ermörmt  man  bie  Söfung  bem  effig* 

fauren  ©aljem  etrnam,  bringt  biefelbe  in  ein  höherem  ^bfa^gefäß  unb  gießt  nun 
unter  Umrühren  non  ber  .^upfernitrioUöfung  eimermeife  hinju;  em  entfteljt  fo* 
gleid)  ein  meißer  TOeberfthlag,  melier  fid)  halb  abfe^t.  SJian  gießt  fo  lange 
non  ber  ^upfernitriollöfung  h^nju,  alm  bei  neuem  B«!“^  nod)  ein  meiterer 
DUeberfd)lag  erfolgt;  gegen  (£nbe  muß  bam  Begießen  mit  iBorfid)t  gefcßehen. 
3ft  etma  juniel  banon  hinjugebradjt,  fo  entfteht  meiter  fein  9Ueberf^tag,  mohl 
ober  burdh  neu  htnsugefe^te  Söfung  bem  effigfauren  ©oljem,  meldhe  nun  in 
foldher  9Jienge  jugefügt  merben  muß,  baß  non  feinem  ber  beiben  ©olje  ein 
Uberfd)uß  norhanben  ift.  Um  beutlith  ju  erfennen,  ob  bie  eine  ober  anbere 
f^lüffigfeit  noch  einen  ober  feinen  9Jieberfd)tog  mehr  hernorbringt,  filtriert  man 
eine  fleine  ^robe  burdh  Söfchpapier  in  ein  ©pi^glam,  unb  tröpfelt  in  bie  peKe 
f^lüffigfeit  einige  SCropfen  ber  Söfung,  non  ber  man  nermutet,  boß  fie  no^ 
einen  ^Ueberfcplag  hernorbringt.  ßntfteht  nun  eine  geringe  ^Trübung,  fo  ift 
biem  ein  SSerneim,  boß  nur  nodp  feßr  menig  non  berjenigen  Söfung  in  ber  ^aupt* 
moffe  fehlt,  meld)e  bie  j^rübung  nerurfacpt  patte. 
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SBenn  bie  g^äHung  auf  bte  erU)äf)nte  SBeife  gefd^e^en  ift,  fo  man  bte 
cntftanbenen  fd^tneren  9iieberfc^Iäge  burc^  ruf)tge8  Stegen  abfe^en,  big  bie 
grün  gefärbte  ?flüffigfeit  üoltfommen  t)ett  unb  flar  erf^eint.  ®iefe  jiet)t  man 
bann  bur^  ^rane,  ober  $eber  oon  bem  33obenfa^e  rein  ab  unb 

bringt  fie  in  fuf)ferne  'Pfannen,  worin  man  fie  bei  geringer  äßärme,  etwa 
60  big  80°,  abbunftet.  ©obatb  bie  f^Iüffigfeit,  wenn  man  eine  2:affe  tootl 
augfd^ö^ft,  beutlid^e  Äriftatle  abfe|t,  lä^t  man  bag  geuer  augge^en,  unb  ^ängt 
©d^nüre  an  ©tangen  hinein.  2tn  biefen,  ebenfo  wie  an  ben  Söänben  ber 
^u^ferfjfanne,  felgen  fid)  bann  bie  ^riftaüe  beg  einfad)*effigfauren  Äupfevojtibg  ab. 

3n  ben  f^orbenfabrifen,  wo  man  ben  @rünf))an  felbft  oerwenbet,  benu^t 
man  gtei^  beffen  ^öfungen,  of)ne  oor^er  bag  ©alj  in  IJriftatten  barjuftetlen. 
Sn  bicfen  f^öKen  ift  bei  ber  ^ÄnWenbung  nur  bie  ^rage,  wie  oiel  bie  f^lüffigfeit 
j.  S.  in  100  ©ewid^tgteiten  an  friftaflifiertem  effigfaurem  ^upferojt)b  gelöft 
enthält.  Um  bieg  ju  erfahren,  gibt  eg  ganj  genaue  d)emifd^e  SBege,  aber  ^in* 
reidtjenb  genau  unb  mit  weniger  Umftänben  fann  man  ben  (Se^alt  auf  folgenbe 
SBeife  ermitteln.  9Jlan  bereitet  fid^  im  tieinen  äRa^ftabe  eine  5BergIei^g= 
ftüffigteit,  inbem  man  ein  beftimmteg  ©ewid^t  friftallifierten  einfad^=effigfauren 
Äuf)feroj:^bg  in  äBaffer  auftöft  unb  bie  Sofung  no^  mit  fo  üiel  SBaffer  oer» 
bünnt,  big  fie  bei  ein  unb  berfetben  Temperatur  genau  bie  gleid^en  Saumefd^en 
^räometergrabe  ^eigt,  wie  bie  ju  beftimmenbe  ^lüffigfeit.  T)a  ben  gleidben 
^räometergraben  ein  gteid)er  ©e^alt  beiber  f^Iüffigteiten  entfpri^t,  fo  ergibt  fid) 
nun  aug  bem  befannten  (Se^alte  ber  ^ergteid^gftüffigfeit  on  effigfaurem  Tupfer» 
ojpb  unmittelbar  ber  i£)m  gteidtje  ®e^aü  ber  ju  beftimmenben  ?öfung  an  bem= 
felben  ©alje. 

®a  ni^t  aUe  f^orbenfabriten  fi^  bie  effigfauren  ©alje  barfteßen,  unb  eg 
nortommen  fönnte,  bo§  bie  eine  ober  anbere  berfetben  Söteijuder  ober  effigfouren 
Sarpt  unb  ^upferoitriot  in  fefter  f^orm  anwenbet,  um  bie  oben  befd)riebene 
3erfet?ung  ju  bewerfftetligen,  fo  ift  in  biefem  gatte  nur  bie  l'öfung  toon 
125  ©ewid^tgteiten  ^upferoitriot  mit  einer  ^öfung  oon  190  @ewidt)tgteiteu 
Steijudfer,  ober  oon  15472  ©ewid^tgteiten  effigfourem  33ari)t  in  Äriftotten  ju 
oermifc^en,  bie  gtüffigteit  wie  oben  üom  ^fJieberfdjtage  ^^u  trennen,  unb  man 
i^at  nun  in  ber  Söfung  100  @ewidt)tgteite  friftattifierten  ©rüufpan.  33ei  biefen 
3eofe^ungen  rei^t  jebod^  ber  33arpt*  ober  S3teinieberfd)log  etwog  Tupfer  mit 
nieber;  beibe  werben  baburd)  grüntid^  gefärbt,  unb  eg  finbet  ein  fteiner  33ertuft 
an  Tupfer  ober  ©rünfpan  ftatt.  ®urd^  öftereg  3lugwafd)en  mit  SBaffer  ge* 
winnt  man  aug  ben  D'Jieberfd^tägen  noc^  an^ängenbe  ©rUnfpontöfung,  bie  man 
beim  Sluftöfen  ber  effigfauren  ©atje  ftatt  Söaffer  üerwenben  fann. 

Sei  ber  Umfe^ung  oon  Äupferoitriot  mit  effigfaurem  ^atf  entfielt  bag 
effigfaure  Tupfer  neben  bem  fc^wertögtid^en  (^^atciumfutfat  ober  ®ipg.  ®a  ber 
teljtere  in  SBaffer  etWog  tögtidt)  ift,  fo  fd^eibet  fid^  beim  Slbbampfen  ber  gtüffig* 
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feit  juerft  ein  Dop^Jeffalj  non  ^upferacetat=.^oIfacetot  oii6,  welt^eg  ebenfatlö 
al8  §arbe  tiertnenbet  inerben  fann.  Um  bie  (Sntfte^nng  biefeö  9^ieberfc^Iageg  ju 
ner^inbern,  wirb  eine  f^wac^  angeföuevte  Söfung  non  effigfaurem  Äalf  mit 
Äupfernitriol  jufammengebra^t,  bis  eine  “iprobe  auf  einer  meiteren  SKenge 
non  ^upfernitriot  feine  gößuns  nie^r  erzeugt,  ßum  3n>etf  ber  ?fuSfc^eibung 
beS  barin  enthaltenen  ®ipfeS  mirb  bie  abfiltrierte  f^lüffigfeit  mehrere  ©tunben 
geforf)t,  inobei  neben  @ipS  fid)  ebenfalls  baS  im  Äupfernitriol  etma  norfinbenbc 
(Sifen  auSfi^eibct. 

©ehr  einfach  unb  ficl)er  ift  bie  jDarftetlungSineife  auS  ^upfercarbonat  unb 
(äffigfäure,  'üJfan  fußt  einen  hölzernen,  mit  Kupferblech  cmSgelegten  58ottid)  mit 
(Sffigfäure  non  7  bis  8°  Be  jur  ^ülfte  unb  trägt  fo  lange  fohlenfaureS  Kupfer 
ein,  bis  ber  ©ättigungSgrab  ber  ©äure  errei^t  ift.  ®ie  neutral  reagierenbc 
f^lüffigfeit  roirb  in  fupferner,  gefchloffener  Pfanne  abgebampft,  inobei  barauf 
gefehen  inerben  mu^,  ba^  fie  ftetS  fäuerlich  reagiert,  maS  burd)  3nfafe  non 
etmaS  ©ffigfäure  erreicht  inirb. 

3luch  menn  man  29  j£le.  reinen  Kalf  in  Sßaffer  ablöfcht  unb  mit  ßffig 
auflöft,  bie  Söfung  einbampft,  mit  einer  Söfung  non  125  Sin.  Kupfernitriol 
mif^t,  fo  entfteht  ein  ilJieberfdilag  non  f(hinefelfourem  Kalf  unb  eine  Söfung 
non  ©rünfpon,  meldje  lei^t  non  bem  9^ieberfd]lage  burd)  3lbfe^en  unb 
i^iltrieren  ju  trennen  ift.  Sie  Söfung  enthält  nebenbei,  mie  ermähnt,  etmaS  ©ipS, 
inelcher  fith  beim  5Serbunften  jum  Seil  abfeljt,  aber  fie  fann  bod)  benu^t  merben, 
ineniger  fd)öne  f^arben  auS  ©riinfpan  herjnfteßen.  Sie  fo  erhaltenen  i^arben 
merben  nur  auS  bem  ©runbe  etmaS  geringer,  meil  fith  benfelben  etmaS  ©ipS 
beimifd)t,  ber  fid)  bei  ber  Konzentration  ber  f^lüffigfeit  unb  bei  Sßerflüchtigung 
non  ©ffigfäure  barauS  abfe^t. 

Om  f^atle  man  effigfaureS  9^atron  in  Söfung  ober  in  Kriftallen 
ebenfo  leicht  erhalten  fann  mie  S3leizuder  ober  33teizuderlöfung,  maS  gegen» 
märtig  leid)t  ber  O^aü  ift,  fo  hat  mon  nod)  ein  onbereS  furjeS  unb  bequemes 
ü)Uttet,  fich  eine  fonjentrierte  ©rünfpanlöfung  herzufteßen,  meld)e  in  ben  meiften 
fräßen  red)t  gut  zu  nerinenben  ift.  Sie  ^öfung,  melche  man  erhält,  menn  mau 
144  Sie.  friftaßifierter  ©oba  mit  (Sffig  fättigt,  mirb,  faßS  fie  trübe  uub  ge* 
färbt  ift,  erft  mittels  f^iUratiou  bur^  Kuocheufohle  eutfärbt  uub  hierauf  biS 
zu  einem  gemiffen  ©rabe  abgebampft,  menn  ber  angeinenbete  ©ffig  fehr  maffer* 
haltig  mar.  On  ber  fo  norbereiteten  Söfung  merben  bann  125  ©emid)tsteile 
Kupfernitriol  gelöft,  unb  man  hat  nun  eine  heße  Söfung  non  100  ©emidjtS* 
teilen  friftaßifiertem  ©rünfpon,  in  ber  ober  and)  zugleid)  ©lauberfolz  euthalteu 
ift,  meldjeS  febodh  bei  2lumeubung  ber  ^öfuug  zu  gemiffen  f^arben  nicht  nod)* 
teilig  mirft. 

Ser  beutfche©rünfpan  ift  non  bem  gemöhnlichen  nitht  mefentlid)  ner* 
fthieben.  @r  befteht  auS  z'neibrittel  effigfaurem  nebft  brittel  effigfaurem  Kupfer 
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unb  tt)irb  mittels  (Sffig  in  ä^nlid^er  Sßeife  bargefteüt,  wie  ber  ro^e  ©rünfpon 
aus  Ämjferblec^en  unb  SBeintreftern.  2)ie  ©arftettung  ift  nameutli^  au  folgen 
Orten  rationell,  roo  (Sffig  fe^r  billig  ju  ^aben  ift.  -Sn  ©^meben,  mo  ber 
^oljeffig  in  bebeutenben  9Ji engen  ^ergefteüt  mirb  unb  auc^  Tupfer  niebrig  im 
greife  ftet)t,  bereitet  man  ©rünfpan  in  ber  SBeife,  ba§  man  Änpferi3latten  mit 
f^lanellftücfen,  bie  mit  ©ffig  getränft  finb,  jufammenfd^irfltet  unb  bur^  öfteres 
Umlegen  ber  glatten  unb  erneutes  Sränfen  ber  f^lanetlftücfe  mit  ©ffig  bie 
©rünfpanbilbung  ^eröorruft.  Oie  'ipiatten  merben  bann  anSeinanbergenommen 
unb  unter  oftmaligem  53efeu(^ten  ber  ©inmirfung  ber  Suft  auSgefe^t. 

Oer  friftaüifierte  ©rünfpan  löft  fi^  in  400  ©ctt)icl)tsteilen  2öaffer.  SBirb 
bie  Söfung  einige  ßeit  gefotzt,  fo  mirb  fie  trübe  unb  fe^t  ein  bafifdieS  ©alj  ab, 
meil  fid)  ©ffigfäure  oerflü^tigt.  3fn  ben  meiften  f^äüen  fnrf)t  man  bieS  ju 
oermeiben,  inbem  man  bie  Söfung  nicljt  bei  ©ieb^ii^e  bereitet,  unb  fie  ni^t 
ganj  bis  ;;um  ^od)en  er^i^t. 

?ltS  SJ^aleifarbe  mirb  berfelbe,  mie  bereits  angegeben,  faft  nur  in  fRu^lanb 
gebrandet,  ©r  bilbet  bunfetgrüne,  unburd)fid)tige,  fäulenförmige  ^riftatle  unb 
beftel)t  in  100  Oln.  auS  51  Oln.  ©ffigfäure  (O2H4O2),  40  ^Jln.  Äupferojtib, 
9  Oln.  SSßaffer;  feine  f^ormel  ift  bat)er  Cu  (0211302)2  +H2O. 

Oie  bafifc^en  im  franjöfifc^en  ©tünfpan  neben  bem  obigen  neutralen 
©alje  no^  norfommenben  33erbinbungen  finb  folgenbe: 

1)  2  Cu(0H)2,  Cu  (€211302)2  ober  brittelfaureS  ©alj. 

©S  ift  ein  ^ellgrUneS,  in  Söaffer  unlöSlid)eS  ^uloer,  melc^eS  nac^  öor* 
fte^enber  f^ormel  etwa  66  Oie.  .^upferoj:^b,  28  Oie.  ©ffigfäure  unb  6  Oie. 
Saffer  in  100  Oln.  enthält,  iebo(^  im  SBafferge^alte  nic^t  fonftant  ift. 

2)  Cu(0H)2,  Cu  (Cg  Hg  02)2  ober  ^albfoureS  ©alj. 

©S  bilbet  ein  blaueS  'finloer  ober  blaue  ^Jiabeln,  auS  n3eld)en  überhaupt 
ber  größte  Oeil  beS  blauen  franjöfif^en  ©rünfpanS  jufammengefe^t  ift. 
Oigeriert  man  baS  ^albfaure  ©alj  mit  SBaffer,  fo  jerfäHt  eS  größtenteils  in 
eine  Söfung  beS  friftallifierten  ©rünfponS  nnb  beS  folgenben  ©aljeS  3,  mäßrenb 
bie  Jßerbinbung  1  jurüd'bleibt.  9Jiit  meßr  SBaffer  jerfe^t  fid)  aud)  biefe  fomie  baS 
nad)fleßenb  aufgefüßrte  ©alj  3  unter  meiterer  33i(bung  non  friftallifiertem 
©rünfpan  unb  eines  leberbraunen  flodigen  TOeberfd)lageS,  ber  nur  nodß  feljr 
wenig  ©ffigfäure  enthält  unb  faft  ganj  auS  ^upferoppb  befte^t.  OaS  ßalbfaure 
©alj  enthält  in  100  Oln.  43,25  Oie.  ^upferojpb,  27,57  Oie.  ©ffigfäure  unb 
29,18  Oie.  SBaffer. 

3)  Cu(0H)2,  2  Cu(C2H3  02)2  ober  jweibrittel  effigfaureS  ©alj. 

5IuS  ber  Söfung  beS  blauen  franjöfifd)en  ©rünfpanS  in  nidßt  ju  öiel 
faltem  Sßaffer  fe^t  ft^  bei  ihrem  freiwilligen  ^erbunften  biefe  iBerbinbung  nadh 
unb  nad)  in  feinen  ©chuppen  ober  als  ^uloer  Oon  bläulid)er  garbe  ab,  welches 
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in  100  2;in.  43,48  Sie.  ^upferoj^b,  36,96  Xle.  (Sffigfäure  unb  19,56  Sie. 
SBafjer  enthält.  Sötrb  eö  in  nie!  Sßoffer  flehen  gelaffen,  fo  jerfe^t  e8  fid^  in 
ber  öor^in  angeführten  Sßeife,  noth  f^neüer  beim  (Srmärmen  ber  Söfung. 

§ierau8  ergibt  fid)  im  Speziellen,  raaS  fd)on  S.  375  fnrj  angebeutet  ift, 
ba|  man  ben  franjöfifchen  ©rünfpan  behufö  3luflöfung  berfenigen  Äupferfalze, 
bie  überhaupt  in  SBaffer  löblich  finb,  nur  mit  raenig  SBaffer  non  niebriger 
Semperatur  in  53erührung  bringen  barf,  um  bie  oben  erörterten  ^ci^fe^ungen 
ZU  Dermeiben. 

äßitt  man  ben  geroöhnli^en  ©rünfpan  in  Äugeln  ober  SeberbaHen  ocr= 
arbeiten,  fo  mu§  man  ihn,  nadh  (Sntfernuug  ber  Umtleibung  bei  le^terem, 
febenfaKg  in  fleine  Stüde  zerfdjlagen,  in  melchen  er  fid)  bann  leichter  aufraeii^t 
ober  aber  weiter  puloerij'ieren  lä^t.  Sei  biefem  3crfchlagen  ober  ^nloerifieren 
pflegt  berfelbe,  wenn  er  gut  troden  ift.  Staub  zu  oerbreiten,  ber  bur^  ©im 
atmen  in  ÜOinnb  unb  illafe  gerät.  Sie  f^olge  baoon  ift  fthnett  eintretenbe,  bie 
iJJeroen  fehr  angreifenbe  Übelleit,  melthe  fo  empfinblid)  wirb,  ba^  man  fich  im 
größten  Äranfheit^izuftanbe  befinbet.  ©in  berartigeö  Unmohlfein  hört  faft 
augenblidli^  auf,  wenn  man  einen  ©^öffel  öotl  ^uderfirup  ober  ÜSJielaffe 
oerfdjludt.  Sie  genannten  SJiittel  finb  baher  alg  probate  unb  augenblidlid) 
mirfenbe  '^Intibote  gegen  ©rünfpanoergiftung  zu  bezeid)nen. 

5!}?an  unterfch^^öet  ber  ^arbe  na^  blauen  unb  grünen  ©rünfpan,  unb 
biefe  Slbmeichungen  ber  iliüance  fcheinen  namentlid)  burd)  baö  medjfelnbe 
OuantitätöOerhältniS  ber  oben  angegebenen,  oerfdjieben  zufammengefe^ten  unb 
ungleidh  gefärbten  Äupferoerbinbungen,  welche  inSgefamt  ben  ©rünfpan  bilben, 
bebingt  zu  werben. 

Sowohl  ber  blaue  als  ber  grüne  ©rünfpan  wirb  mit  Öl  angerieben  al§ 
SRalerfarbe  benu^t,  unb  namentlidh  bazu  mit  geriebenem  Sleiwei^  oermiftht, 
ober  glei^  non  oornherein  bamit  zufammengerieben.  Sie  ^nftrid)e  haben  erft 
eine  bläulid)grüne  hcüe  f^arbe,  welche  aber  nad)  unb  nad)  in  reineg  ©rün  über» 
geht,  wie  foldjeg  an  ben  bamit  angeftridhenen  Säd)ern  ber  ruffifd)en  Äirdhen» 
bächer  zu  fehen  ift,  wo  biefer  Slnftrid)  eine  gro^e  ^altbarfeit  zeigt. 

b)  Gifig,  ©nisjäure.  @ffigfaure§  9latron.  (Sffigfaurer  ^all. 

^infidhtlid)  beg  ©ffigg,  ber  bei  ber  Sarfteüung  ber  grünen  Äupfer» 
färben  angewenbet  wirb,  gilt  alleg  bagjenige,  wag  S.  170  bei  ber  Sarfteüung 
beg  Sleizuderg  ober  ber  Slcioppblöfungen  für  ©hromgelbe  angeführt  ift. 

Sag  effigfaure  ilJatron  zu  technifdjen  3u)eden  wirb  faft  augfchlie^lid) 
oon  ^olzeffigfabrifen  in  ben  ^anbel  gebradht.  ©g  finb  wei^e  Äriftaüe,  weldhe 
ctwag  an  ber  Suft  oerwittern,  bei  mäßiger  Söärme  mehr  unb  bei  100®  unter 
gleichzeitiger  Sdhmelzung  ihr  Äriftaüwaffer  ganz  oerlieren.  Sie  löfen  fich 
leicht  in  faltem,  noch  teichter  in  fod)enbem  Sßaffer.  ?luflöfung  mu^  bann 
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tt)affer!^ell  unb  ungefärbt  fein.  3)te  ^riftatte  finb  Na  Cg  Hg  O2  3  HgO  unb 
entt)alten  in  100  jltn.  22,91  Slle.  9^atron,  37,44  Ste.  (Sffigfäure  (C2H4O2) 
unb  39,65  Sie.  Sßaffer. 

(Sfftgfaurer  ^alf  gelangt  nid^t  in  einer  jur  bireften  ^Iniuenbung  für 
f^arbenjroecfe  geeigneten  SBef^affen^eit  in  ben  ^anbel,  fonbern  nur  alg  ein  un* 
reine«,  emp^reumatifdje«  9?o^l3robutt,  al«  fog.  ^oljfalf,  jur  Bereitung  öon 
^oljeffigfäure  unb  effigfaurer  ©alje.  S)er  ^oljlalf  liefee  fic^  nur  inbireft  bei 
ber  f^arbenfabrifation  auf  bie  SfiSeife  ttertnenben,  ba^  man  barau«  entmeber 
burc^  S)eftiC(ation  mit  ©atjfäure  bie  (Sffigfäure  be!^uf«  bereu  Senu^ung  ab* 
fcl)iebe,  ober  ba^  man  fi^  au«  bem  ^oljfalfe  bur^  3ci^ff(?ung  mit  foI)Ienfaurem 
97atron  effigfaure«  'Jiatron  bereitete.  Se^terc«  mü|te  oor  feiner  SSermenbung 
erft  gereinigt  merben  burd)  Sinbampfen  unb  ÄriftaHifierenlaffen  ber  bei  jener 
ßerfe^ung  erl^altenen  unreinen  Söfung,  barauf  folgenbe«  ©d)meljen  ber  ^riftafle, 
SBieberanflöfen  berfelben,  filtrieren  ber  Sbfung  nötigenfall«  burd)  ^noc^enfoI)Ie, 
abermalige«  (Sinbampfen  unb  ^riftaüifieren.  '3lber  ade  biefe  Arbeiten  merben 
jmedmä^igcr  in  ben  ^oljeffigfabrifen  felbft  an«gefü^rt,  unb  oon  biefen  tat* 
fädjlid^  bie  reineren  ^robnfte,  ^oljeffigfänre  unb  effigfaure«  9Jatron,  jn  einem 
öerl)ältni«mä§ig  fo  geringen  'ißreife  in  ben  .^anbel  gebrad)t,  ba§  bie  eigene 
S3ereitung  oergIeid)«meife  feinen  9^u<jen  gemährt.  ®ie  ^Verarbeitung  be«  §oIj* 
falfe«  in  einer  f arbenfabrif  mirb  fid^  ba^er  nid)t  loljnen. 

S)ie  bei  ber  farbenbarftedung  erforberli^en  Söfnngen  oon  effigfaurem 
^olf  bereitet  man  ba^er  felbft  au«  reinem  (Sffig  unb  ^alff)pbrat,  mie  bei  S3er* 
menbnng  fol^er  Söfnngen  nnten  nod)  fpejied  angegeben  ift.  §infid)tlid)  be« 
nötigen  (Sffig«  möd)te  e«  immerhin  oon  ^Vorteil  fein,  fid^  benfelben  auf  bem 
2Bege  ber  ©djuedeffigfabrifation  felbft  ju  befd)affen,  unb  menn  neben  ben 
färben,  meld^e  mit  §ilfe  effigfaurer  ©alje  bargeftedt  merben,  jugleid^  ^leimei^ 

'  fabriziert  mirb,  mobei  o^nebie«  größere  Onantitäten  toon  Sffig  erforbert  merben, 
fo  gefdjie^t  foldfje«  au^  regelmäßig. 

c)  ^Irfenige  ©äure,  AsjOg.  ?lrfenif.  'J® eißer  5lrjenif. 

S)ie  arfenige  ©änre  gelangt  oon  fd)Iefifdßen  unb  fä^fifdjen  5lrfenf)ütten 
in  jmeierlei  ©eftalt  in  ben  ^anbel,  nämlid)  entmeber  in  glafigen,  meßr  ober 
meniger  burd)ficßtigen,  andf)  teilmeife  unburcßfid]tigen,  meißen,  porjedanartigen 
©tüden,  ober  aber  in  form  eine«  meißen  Vßuloer«,  mel^e«  bur^  9JüaI)Ien  jener 
©tüdfe  gemonnen  mirb.  S)ie  fä^fifdßen  unb  fdßlefifdßen  ^üttenmerfe  liefern  ben 
meißen  SIrfenif  in  beiben  formen  ju  ungemein  bidigen  greifen  unb  jmar  in 
Driginalfäffcrn  oon  1,  2,  5  ßenfnern  ä  50  Äilo.  S)ie  f arbenfabrifanten 
jießen  immer  bie  SInmenbung  be«  puloerifierten  ?Irfenif«  oor,  meil  fie  bann  be« 
^nlüerifieren«  über^oben  finb,  mcl^e«  jebenfad«  feiner  5lnmenbung  üoran«ge§en 
muß,  meil  ber  3lrfenif  in  form  oon  ©tücfen  ju  fdßmer  Iö«Iid)  ift. 
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33or  allem  ift  §ier  jii  bemerfen,  ba|  bie  arfenige  Säure  in  jebcr  gorm 
unb  in  allen  i^ren  löölidjen  ober  leicf)t  jerfe^baren,  wenn  aud^  in  2öa[fer  un- 
lödilic^en  SBerbinbungen  ein  gefährliches  @ift  ift.  3!Jlan  hat  fidh  hoher  fowohl 
toor  bem  Staube  ber  arfenigen  Säure  felbft,  wie  auch  t)or  bem  ihrer  33er' 
binbungen  unb  toor  ihren  Söfungeu  forgfältig  ju  hüten  unb  ju  berütffi^tigen, 
ba§  bie  ^Irfenüerbinbungen  fowohl  innerlich  ^^rch  33erf(^lu(fen  ihres  StaubeS, 
wie  äu^erlidh  burch  bie  Berührung  berfelben  mit  ber  ^out  giftige  SBirfungen 
unb  ©ntjünbungeu  öerurfachen,  ja  felbft  infolge  baoon  ben  STob  h^^^üeiführen 
fönnen. 

3)er  wei|e  31rfenif  ift  in  Saffer  fehr  fchwer  unb  in  geringer  9Jienge 
löSlidh ;  h^i^fS  ober  fiebenbeS  Soffer  löft  jeboch  botoon  weit  mehr  auf,  als  falteS 
Soffer,  .konzentrierte  Söfungen  ber  orfenigen  Säure  in  Soffer  werben  bei 
ber  f^obrilotion  ber  grünen  kupferforben  häufig  erforbert.  SSJton  erhält  fie  ouf 
bie  31rt,  bo^  man  ben  gemohlenen  Irfenif  mit  bem  zwonzig'  unb  mehrfochen 
Gewichte  oon  Soffer  in  fupferne  keffel  bringt  unb  fo  lange  fo^t,  bis  nur  nod) 
12  bis  14  Sie.  Soffer  ouf  1  Sl.  2lrfenif  oorhonben  finb,  olfo  boS  überfdhüffige 
Soffer  oerbompft  ift.  §ot  fidh  bonn  noch  tticht  oKer  3lrfenif  gelöft,  fo  feljt 
mon  wieber  Soffer  zu  unb  lodht  weiter,  bis  oller  Slrfenil  in  12  bis  14  Sin. 
Soffer  gelöft  ift.  S)ie  Ouontität  Soffer  im  keffel  wirb  bur^  ein  Beiden  on 
bemfelben  bemeffen. 

Sold)e  3lufiöfungen,  weldje  halbtägiges  unb  längeres  ko(^en  erforbern, 
bewerlfteHigt  man  zuv  Sicherung  gegen  bie  ©inwirfung  fd)äblicher  S)ämbfe 
unter  einem  gut  ziehenben,  ben  keffel  umgebenben  SJtontel,  ober  unter  einem 
offenen  So^e,  wo  bie  Sämf)fe  obziehen  fönnen.  S)ie  wäfferige  Söfung  beS 
SlrfenifS  ift  z^ror  nidht  ftüdhtig,  eS  werben  jebodh  331ofen  berfelben  mit  ben 
S)äm)3fen  fortgeriffen  unb  oerbreiten  fich  mit  ben  letzteren  im  feinoerteilten 
3uftanbe  in  ber  umgebenben  Suft.  31nbererfeitS  trocfnet  immer  etwoS  orfcnige 
Säure  an  bem  keffelronbe  feft,  wirb  burd)  bie  ©rht^ung  beS  le|teren  zum  Seil 
oerfluchtigt  unb  oergiftet  mithin  gewiffermo^en  ben  9?aum,  in  welkem  fid)  bie 
kodjonftolt  befinbet.  33eim  Srfolten  ber  fo  erholtenen,  bei  Siebehi^e  ge* 
fättigten  wäfferigen  Söfnng  ber  orfenigen  Säure  fdheibet  fidh  bie  leljtere 
größtenteils  wieber  ouS  in  f^orm  eines  weißen  friftallinif^en  ^ßnloerS.  S)ie 
fonzentrierten  ^öfungen  beS  31rfenifS  loffen  ficß  boßer  nur  in  heißem  ober 
fod)enbem  erholten  unb  werben  bemnodh  immer  erft  unmittelbar  oor 

ihrer  31nwenbung  bereitet. 

d)  StrfenigfoureS  ßali  unb  9tatron,  KjHAsOa  unb  NaaHAsOg. 

S)iefe  35erbinbungen  werben  in  manchen  f^äden  ftott  ber  arfenigen  Säure 
mit  33orteil  ongewenbet,  unb  brauchen  bann  weber  chemifch  rein,  nodh  gcrobe 
fo  zufommengefe^t  zu  fein,  wie  bie  f^ormeln  angeben.  9Jion  benu^t  fie  ge* 
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ftjö^nUrf),  um  au§  einem  Äu^)feroj^bfal3e,  mel^eö  burd)  bte  arfenige  ®äure 
oHein  nii^t  jerjeljt  mürbe,  arjenigfoureg  Äu))feroji)b  ju  fällen,  mobei  bann  fo 
Diel  Äali  ober  D^atron  anjumenben  ift,  bafe  bie  ©öure  be8  ^upferojt)bfaIje8 
babnr^  nac^  53er^ältni8  ber  2tqumatentgemid)te  neutralifiert  mtrb,  mä^renb  bte 
'iDJenge  beS  in  jenen  ^illfalien  gelöften  ^rfenifS  je  nad^  befonberen  ßraeden 
me^felnb  bemeffen  mirb.  jDie  genannten  arfenigfauren  5lltalien  merben  lebig* 
lid)  in  gorm  mäfferiger  Söfungen  angemenbet,  reelle  man  felbft  bereitet,  inbem 
man  ben  feingefmloerten  meinen  5lrfenif  mit  einer  ^uflöfung  oon  fo^tenfaurem 
^ali  (raffinierter  ^ottafc^e)  ober  fo^Ienfaurem  9?atron  (®oba)  fod)t.  hierbei 
löft  fi^  ber  5lrfenif  unter  Sluffd^äumen  ber  glüffigfeit  infolge  entmei^enber 
Äo^Ienfäure  meit  fc^neüer  unb  in  raeit  größerer  5[Renge,  alä  in  bloßem  SBaffer. 

e)  ^rfenigfaurer  ßalf. 

©iefe  3?erbinbung  mirb  ju  gteidjem  ßmede  mie  bie  nor^ergetjenbe 
unter  d)  ^ergeftellt.  3Jian  bereitet  biefelbe,  inbem  man  erft  ben  5lrfenif  für 
fic^  in  foc^enbem  SJaffer  auftöft,  bann  auf  100  Sie.  5lrfenif  30  Sie.  gebrannten 
Äalf  nad^  oorgängiger  Söfc^ung  alS  bünnen  33rei  ober  ^alfmil^  einrü^rt. 
3Iuc^  fann  man  ftatt  be^  Äolffi^brat!?  treibe  ober  gemahlenen  Äalffpat  an= 
menben,  oon  benen  nad)  unb  nach  öiel  jener  i^öfung  non  arfeniger  ©äure 
hinjugefügt  mirb,  big  nad)  beenbigtem,  jebegmaligem  '^lufbraufen  ein  fernerer 
3ufa1j  fein  ^ufbraufen  mehr  bemirft.  @g  entfteht  hierbei  feine  51uflöfung,  mie 
bei  ber  üorhin  angegebenen  ^Bereitung  ber  arfenigfauren  Sllfalien,  fonbern  eine 
alg  meines  ^utoer  in  SBaffer  oerteilte  fefte  53erbinbung  öon  arfenigfanrem 
^alf,  bie  man  th  biefer  ^orm  anmenbet.  ©ie  jerfe(jt  ebenfaüg  bie  Äupferfalje 
unter  iöilbung  non  arfenigfanrem  Äupfero^-^b  unb  einem  ^alffalje,  bag  bie 
©äure  beg  ^npferfaljeg  enthält.  33ei  f^mefelfaurem  ^upferoppb  ift  biefeg 
Äalffalj  fchmefelfaurer  ^alf  ober  @ipg,  ber  bann  bem  größten  Seile  nadh  mit 
nieberfällt,  meil  er  fehr  menig  in  Sßoffer  löglid)  ift. 

2.  25orftcümtg  ber  grünen  JJnpferogpbforben. 

1.  33erggrün,  fünftlidjeg. 

Unter  ben  grünen  färben  ift  bag  Serggrün,  mie  eg  in  ber  fliatur  oor* 
fommt,  bie  ältefte  grüne  f^arbe,  melche  aber  and)  fünftlidh  nachgemad)t  ift.  S)og 
fünftli^e  33erggrün  bilbet  jeboch  ein  ffJräparat,  melcheg  mit  bem  natürlidhen 
nic^t  oiel  mehr  gemein  hat/  alg  bie  'ipuloerform ,  bie  garbe  unb  ben  Tupfer* 
gehalt.  ©chon  feit  längerer  ßeit  hat  man  eg  unter  ben  färben  nid)t  mehr 
gefudht,  meil  tnjmif^en  anbere  grüne  Farben  foft  um  benfelben  f]3reig  angefertigt 
finb,  bie  ein  oiel  fdhönereg  @rün  haben.  Qß  gibt  unter  ben  garben,  bie  je^t  nodh 
unter  obigem  Dramen  jmar  ongeboten,  jebo^  feiten  begehrt  merben,  fehr  Oer* 
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fd)iebene  5lrten,  im  ©rimbe  nici)te  anbereg  atg  ©emenge  auö  ben  naci)ftel)enb 
aufgefül)rten,  arfenigfäiire^altigen  unb  feinge^ultexten  färben,  bie  man  oifo 
ganj  beliebig  ^erfteHen  fann. 

Die  ältefte  33ereitungSmeife  beftanb  barin,  eine  Söfung  non  reinem,  eifen* 
freiem  ^upfernitriol  in  SBaffer,  noc^  laumarm,  mit  einer  jur  f^öEung  etma^ 
me^r  al«  ^inreirf)enben  Strenge  fo^Ienfaurem  M  ju  fällen,  ben  g^ieberfdjlag 
inol)l  auSsutnäffern  unb  ju  trodnen.  Diefer  gepulnerte  9^ieberfcf)lag  mar  unb 
ift  aHerbingg  feine  glönjenbe  ^arbe,  mirb  aber  alö  Ölfarbe  narf)  unb  nad)  ein 
fef)r  fd)bneS,  fe^r  ftarf  na^bunfelnbed  ®rün. 

Die  fpätere  Darfteüunggart  ift  mie  bie  bed  älteren  SfJenmiebergrüng, 
unb  bie  gai'be  mar  entmeber  nid)t8  anbereg  al8  bad  festere,  ober  eß  mürbe  i^r 
nod)  jur  (Sr^öfjung  ber  f^arbe  etmad  0d^meinfurtergrün  jugemifd^t.  @o  mirb 
fie  au^  nod)  fe^t  bereitet.  Dod  ^erggrün  beftel)t  ba^er  im  mefentli^en  au§ 
.^uf)fero);^b^i)brat,  ^alff)t)brat  unb  fo^Ienfaurem  ^alf  mit  einem  Bufßfee  t^ön 
arfenigfaurem  unb  effigfaurem  Äubferoj^b,  auf  meldjem  feine  grüne  garbe  beruht. 

Die  neueren  SEiet^oben  menben  ald  Hilfsmittel  nod^  ben  SB  ein  ft  ein  an 
unb  unterlaffen  bie  SSermenbung  non  Slrfenifüerbinbnngen,  mobur^  bie  garbe 
il)re  ftarf  giftigen  ®igenf(^aften  oerliert.  SElan  löft  j.  S.  400  kg  Äupferoitriol 
in  1600  kg  SBaffer  unb  bringt  bie  Söfung  in  einen  ad)tmal  fo  gro|en  S3ottic^, 
morauf  i^r  250  kg  ©oba,  in  SBaffer  gelöft,  fo  lange  jugefei^t  merben,  bis  fid) 
fein  EJieberfd)lag  mef)r  bilbet.  Der  etma  280  kg  miegenbe  9?ieberfd)lag  mirb 
auf  9^a§men  ober  in  ber  gilterpreffe  auSgemafd)en  unb  in  ben  gäEungSbottid) 
jurüdgebrac^t,  mo  i^m  nad^  unb  nad)  230  kg  feingemahlener  ro^er  SBeinftein 
hinjugefügt  merben,  ber  unter  ^ohlenfäureentmidfelung  eine*Umfetjung  beS 
^upfercarbonatS  in  eine  bafifdh  meinfaure  Äupferoerbinbung  bemirft.  (Sin 
geroiffer  Slnteil  ber  5E?affe  mirb  nunmehr  mit  etma  6  bis  8  Din.  SBaffer  üer* 
bünnt  unb  bis  jum  Sieben  erhi^t,  mobei  aUmählid)  eine  Sluflöfung  ftattfinbet ; 
in  gleicher  SBeife  Oerfährt  man  mit  ben  übrigen  ^:j3ortionen  unb  oereinigt  bie 
Söfungen  in  einem  großen  S3ottich,  mo  fie  einige  ßeit  ftehen  unb  fid)  abflären 
fönnen.  ©S  merben  fobann  auf  einer  EJa^mühle  etma  36  kg  @d)uttgelb  (ober 
für  geringere  ©orten  gemöhnli^e  gelbe  (£rbe)  fein  gemahlen  unb  ber  ^ufDfer= 
löfnng  burd)  ein  feines  ©ieb  3ugefe|t.  Die  SluSfäEung  gefd)ieht  mittels  einer 
frifch  bereiteten  ^alfmild),  bie  aHmählid)  hinjuaefügt  mirb,  bis  bie  glüffigfeit 
gerabe  mafferflar  mirb;  ein  Überfd)uh  ber  Äalfmilch  ift  fchäblid),  meil  er  bie 
f^arbe  locfer  mad)t.  EJJan  lä^t  ben  EJieberfchlag  12  ©tunben  lang  ftehen,  jieht 
bie  Sauge  ab  unb  breitet  ben  S3obenfafe  auf  Sretter  jum  Drodnen.  SehitfS 
S3erbunfelung  ber  ^arbe  fann  bem  SBeinftein  Äod)falj  SUQcfe^t  merben; 
eS  fann  au^  ber  fertige  Eiieberfdhlag  mit  ^odhfaljlöfung  imprägniert  unb  ge* 
trocfnet  merben,  mobei  bie  garbförner  mit  einer  Slrt  ®lafur  überzogen  merben 
unb  ein  bunflereS  SluSfehen  annehmen. 
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3)q#  ^erggrün  ift  ate  SBafjer*,  Öl*  unb  ^altfarbe  anwenbbar;  bie 
fd)önften  ©orten  oeränbern  jebod)  bte  ^arbe  auf  frtfcljem  Äall  toegen  t§red 
©rfjnaeinfurtergrlinge^alted  unb  tuerbeu  baburd)  ettuaö  iuel)r  gelbgrün.  @8  ent* 
t)ält  jutueilen  ißetntifi^ungen,  j.  33.  ®if38  unb  namentlid)  ©d)n3erff)at.  SKan 
prüft  feine  @üte  ba^er  am  beften  bnr^  33ermtfd)ung  mit  2öei^,  loie  beim 
331au.  9)ian  fann  aber  auc^  jnr  ißrüfung  baö  ®rün  mit  ©almiat  unb 
fauftifd)em  3Immoniaf  bigerieren,  roelt^e  nad)  unb  nac^  atled  Tupfer  aupfen 
unb  einen  8?üdftanb  laffen,  ben  man  burc^  unmittelbare  SBägung  beftimmen 
fann.  Qt  mep  biefer  beträgt,  befto  weniger  2öert  ^at  bie  garbe.  üDer  Tupfer* 
ojpbge^lt  biefer  f^a^be  gef)t  gnweilen  nid)t  über  15  ißroj. 

2.  33raunfd)ir)eigergrün. 

9)iit  bem  33raunfc^lr)eigergrün  t)erf)ölt  e8  fic^  ungefähr  wie  mit  bem  33erg* 
grün.  ®iefe  fep  ^ell  grünbläulidje  garbe  ^at  beinahe  il)re  ganje  3lnwenbung 
oerloren  unb  wirb  nur  no(^  an  wenigen  Drten  unb  bann  feiten  bereitet.  50  kg 
Äupferüitriol  werben  mit  1  kg  SBeinftein  in  einem  fupfernen  ^^effel  aufgelöft 
unb  in  einer  großen  ^räjipitierftanbe  mit  tiel  SBaffer  toerbünnt.  100  g  3lrfenif 
werben  ferner  mit  5  kg  calcinierter  i}3ottafd]e  in  einem  fupfernen  ^effepen 
gelöft,  unb  11kg  ^alf  fo  abgelöfd)t,  wie  ©.272  bei  ber  Bereitung  bed  ^alf= 
blaued  angegeben  ift.  9J?an  fällt  nun  bie  ^upferoitriollöfung  unter  Umrüf)reu, 
inbem  man  erft  bie  31rfeniflöfung,  bann  ben  Äalf  in  §orm  tion  ^alfmild)  in 
bie  “ipräjipitierftanbe  l)injurül)rt,  abfeljen  lä^t  unb  ein*  ober  jweimal  mit  oiel 
Söaffer  abwäffert.  geringeren  ©orten  wirb  nod)  gemahlener  ©djwerfpat 
gefügt.  Bei  B^fa^  ^^on  30  kg  ©c^werfpat  erhält  mau  68  big  70  kg  garbe. 
©ie  wirb  in  ^orm  oon  langen  oierfantigen  ^Tafeln  gepreßt,  bann  gefd)nitten 
unb  an  ber  Suft  getrodnet.  31ud)  Bremerblau  heifel  an  einigen  Drten  Braun* 
fchweigergrün. 

®ie  f^arbe  ift  al8  SBaffer*,  Öl*  unb  ^alffarbe  anwenbbar,  ift  febod)  bla^ 
unb  üon  geringer  Sfntenfität.  2118  Ölfarbe  angewanbt  wirb  fie  nach  bem  2In* 
ftrid),  ber  erft  bla|  ift,  immer  bunfler,  ähnlid)  bem  Bremerblau,  unb  erfd)eint 
jule|t  al8  ein  re^t  fd)öne8  ®rün. 

3.  9^euwiebergrüne,  and)  Äalf*  unb  ^atentgrüne. 

®egenwärtig  fommen  no^  breierlei  2frten  oon  iyjeuwiebergrün  im  .^anbel 
oor,  wepe  fid)  fowohl  hwfidjtlich  ih^-'er  Bereitungdweife  al8  ^afammenfe^ung 
unb  djemipen  Sigenfdjaften  ooneinanber  unterpeiben.  Da8  ältefte  B^^obuft 
würbe  folgenberma^en  hergefteüt: 

50  kg  ^npfernitriol  löft  man  in  300  kg  SBaffer  mit  1  kg  SBeinftein. 
3)ie  Söfung  flärt  man  burd)  21bfe^en  unb  bringt  biefelbe  in  eine  B^djipitier* 

©tutete,  gorbenfaDvitation.  n.  3.  9lup.  25 
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[tanbe,  bie  um  fo  jraedmäliger,  je  größer  fie  ift;  biefelbe  mirb  bis  ju  Vs 
Sn'^alteS  üorber  mit  Saffer  angefüCtt. 

1,25  kg  5lrfenif  merben  mit  5  bis  6  kg  ‘ißottaf^e  in  etraa  300  kg 
SBaffer  getöft.  ^ie  Söfung  Iä§t  man  gleichfalls  burch  ^Ibfel^en  f täten. 

1 1  kg  ^atf  merben  abgetöfd)t  unb,  mie  bei  .^atfbtau  unb  ^atf  angegeben, 
in  eine  feine  9Jiil(h  üermanbelt. 

30  kg  hb^ft  fein  gemaf)tener  0^merfpat  merben  mit  SBaffer  ju  einer 
iXRitth  angerührt  unb  bann  burd)  ein  ^aarfieb  gefd)tagen,  um  fidjer  alle 
Stumpen  ju  jerteiten. 

SltSbann  fäCtt  man  bie  Söfnng  beS  ÄupfernitriotS,  inbem  man  erft  bie 
‘^trfeniftöfung,  bann  bie  Äatfmitd)  unter  Umrühren  in  bie  Slbfaljftanbe  gie|t; 
atS  33eimifdmng  fommt  bann  ber  ©chmerfpat  hinju.  3)ie  f^arbe  mirb  nad) 
bem  2Ibfe|en  einige  SJtate  mit  frifd)em  Söaffer  auSgemafdjen,  bann  auf  Seht' 
tüdjern  abfittriert,  2,6  bis  3,2  cm  biden  Sagen  gepreßt,  nad)  bem 

^reffen  in  Stüde  non  ungefähr  5  cm  Seite  gefdjnitten  unb  auf  33rettern  erft 
an  ber  Suft,  bann  in  getjeijten  Srodenftuben  moht  anSgctrodnet.  3)nrd) 
längeres  Siegen  nimmt  ihre  3ntenfität  nnb  Schönheit  nicht  unbeträchtlich  ju. 

äöie  man  bemerten  mirb,  fo  hat  biefe  f^arbe  biefetbe  SereitungSmeife  nnb 
nermöge  ber  ju  ihrer  .^erftettnng  nermenbeten  gteid)en  äJiateriatien  ungefähr 
biefetbe  ^ufammenfe^nng  mie  baS  33raunf(^meigergrün,  nur  enthält  fie  mehr 
arfenige  Säure  mit  ^upferoppb  nerbunben,  metcpeS  ihr  bie  grünere  garbe 
erteilt.  Sie  pat  baper  auch  nollfommen  bie  Sigenf^aften  beS  33raunfd)meiger* 
grünS,  nur  ift  fie  meit  intenfiner  als  biefeS. 

gür  Sorten,  melChe  mehr  btäutid)grün  ober  mepr  gelbgrün  merben  follen, 
braucht  man  nur  bie  angegebene  Onantität  beS  anfjnlöfenben  SlrfenifS  ju  ner- 
mehren,  ©eputoert  merben  biefe  gemöhnti^  mit  größerem,  2  bis  5,5  kg  be* 
tragenbem  ^rfenifjnfa^  als  iöerggrüne  oermenbet,  entmeber  mit  ober  opne  B^falj 
oon  Sd)meinfurtergrün,  mie  fd)on  bei  33erggrün  angegeben  ift.  S3on  obigem 
Onantum  an  SJiaterialien  erhält  man  68  bis  70  kg  gorbe. 

®ie  jmeite  Sorte  oon  iJCenmiebergrün  mürbe  lange  neben  erfterer  als 
t»orjüglid)ereS  il3robnft  bargefteHt,  nnb  mar  ©eheimniS  einzelner  f^abrifen.  2Jian 
erhält  fie,  inbem  man  fi^  ein  ^atfbtau  barftetlt,  mie  eS  unter  letzterem  an* 
gegeben  ift.  2Benn  baSfelbe  fo  meit  fertig  ift,  ba^  eS  als  Mattblau  in  bie 
f^iltrierläften  gebracht  merben  fönnte,  fo  rüprt  man  in  ben  naffen  33rei  fo  riet 
einer  mäfferigen  falten  Söfung  üon  3lrfenif  ein,  bis  eine  fd)ön  grüne  f^arbe  an 
bie  Stelle  ber  blauen  getreten  ift,  beren  S^üancen  man  fonad)  ganj  in  ber 
©emalt  hat.  älian  bringt  fie  nun  in  giltrierfäften,  pre^t  nnb  fd]neibet  fie 
nad)  bem  Slbtropfen  in  länglii^  oierfantige  STafeln  unb  trodnet  fie  hernad)  an 
ber  Snft;  fpäter  tiermahrt  man  fie  in  größeren  gäffern,  momögliCh  in  feiler* 
artigen  S^äumen,  mo  fie  oon  au^en  nac^  innen  eine  oiel  fcpönere  nnb  reinere  gleid)* 
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mäßigere  annimmt,  unb  bringt  [ie  erft  in  ben  §anbel,  tnenn  biefe 

25eränbernng  bnr^  bie  ganjen  ©tücfe  ^inbnrc^gegangen  ift.  Sln^  fie  tnirb 
beliebig  mit  ©c^merfpat  üerfe^t  nnb  ner^ätt  fic^  im  ®ebraud]e,  mie  bie  Oor^er* 
ge^enbe  g^arbe.  ©ie  ift  gemö^nlic^  bltiulic^grün,  moEig  nnb  jart  anf  bem 
33rnc^e  anjufü^len. 

3)ie  ®üte  nnb  ©ecffraft  biefer  @rüne  tä^t  fic^  ebenfaUö  nnr  fo  ermitteln, 
mie  bie  be§  ©erggrüng.  ®ag  Slnfel^en  gibt  jmar  l)infic§tUt^  ber  9^üance  einen 
^n^altgpnnft,  ober  in  fonft  meiter  nit^tg,  nnb  burc^  B^fa^  öon  ©d}merfpat 
tonn  i^r  ©emi^t  o^ne  merflic^e  SSeränberung  ber  ga^benintenfitöt  fe^r  öer^ 
mebrt  merben,  fo  bo^  eine  gorbe  jmor  im  Ungern  fe^r  fc^ön  erfc^einen  nnb 
einen  §o§en  ^onbelgpreig  ^ben,  trol^bem  ober  oon  fe^r  geringer  ®ecf!roft 
fein  fonn. 

^ie  b  ritte  ©orte  ffieumiebergrün  ift  i^rer  33ereitnnggmeife  not^  nid)tg 
onbereg  olg  ein  mit  @ipg  allein  ober  mit  @ipg  unb  ©d)merfpot  j^ugleit^  oet' 
fölfc^teg,  ober  beffer  gefogt,  tierfe^teg  ©djraeinfnrtergrnn,  bog  in  biefem  Buftonbe 
ouf  mel)rfac^e  äßeife  gemonnen  merben  fonn.  f^olgenbe  jmei  ©orfteüungg* 
met^oben  finb  oni  ^medmä|igften. 

1.  33ereitnng  unter  Ußerljciltniffen,  in  benen  ©ffig,  ober  beftillierter 
@ffig,  ober  reiner  effigfourer  ^olf  unb  ^upferoitriol  jn  einem  üorteil* 
^often  greife  ju  bcfc^offen  ift. 

(Sg  merben  olgbonn  biefelben  @erätfd)often  oermenbet  mie  jur  Bereitung 
beg  ©djmeinfurtergrüng. 

40  kg  trodener  effigfourer  ^olf,  ober  menn  mon  i^n  flüffig  onmenbet  unb 
nid)t  felbft  bereitet,  eine  Söfung  booon,  melc^e  beim  S^erbompfen  bog  obige 
®emid)t  an  trodenem  IRüdftonbe  geben  mürbe,  ober  non  beftidiertem  (Sffig  fo 
oiel,  bo§  er  etmo  20  kg  reineg  (Sffigfäure'^pbrot  entf)(ilt,  r)ermifd)t  mit  einer 
^olfmilc^  Oon  15  kg  trodenem  Äolf  (mooon  ein  SEeil  im  Überfd)u^  bleibt  unb 
nid)t  gelöft  mirb),  merben  in  ben  31rfenilfeffel  gebrockt  nnb  borin  mit  50  kg 
gemaf)lenen  Slrfenifg  einige  ©tunben  gefod)t.  (Sg  finbet  feine  '^luflöfung  beg 
21rfenifg  hierbei  ftott;  berfelbe  üerbinbet  fid)  ober  mit  bem  ^olf  unb  bie  flüffige 
fIDiild)  befielt  nun  ong  orfenigfourem  Äolf  unb  üerbünnter  ßffigföure.  9Kon 
trögt  fe^t  in  ben  Äeffel  nod]  unb  nod)  fd)aufelmeife  62,5  kg  eifenfreien  Tupfer* 
üitriol,  mö^renb  mon  nebenbei  nmrü^rt.  (£g  entfielt  erft  eine  gelblit^e  gorbe, 
met(^e  nod)  bem  ^upferoitriolg  oon  ber  Dberflö^e  ong,  nomentlid) 

oon  ©d)oumblofen  onfongenb,  fd)ön  bläulid]grün  mirb.  ^Beginnt  fid§  biefe 
33erönberung  on  ber  ^ouptmoffe  ju  jeigen,  fo  jie^t  mon  bog  geuer  unter  bem 
^effel  ^eroug,  lö§t  ben  3n^alt  bur^  ben  ^ol)n  in  einen  obloufen  unb 
erfolten.  äBö^renb  beg  ©rfolteng  bilbet  fic^  bonn  bog  @rün  no^  ooUftönbig 
oitg.  (Sg  ift  ni^tg  onbereg  olg  ©c^meinfnrtergrün,  bog  mit  bemjenigen  f^mefel* 
fouren  ^olfe  gonj  innig  gemengt  ift,  ber  ong  ber  ©djmefelföure  beg  jugefeljten 
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^u^feröitriolg  unb  bem  jugefeljten  ^alfe  nebenbei  entftanben  ift.  bein 

(Srf alten  ^ief^t  man  bte  etnjag  grünltd)  gefärbte  glüffigfeit  ab,  bringt  bie  ab=^ 
gefegte  garbe,  o^ne  fie  ju  tnaf^en  ober  ju  preffen,  auf  Strocfenrabmen  unb  Irocfnet 
in  unregelmäßigen  ©tüden.  2Birb  ein  '^on  ©cßinerfpat  gegeben,  fo 

gejd)ie^t  berfelbe  nacß  bem  Slbjiepen  ber  ^lüffigfeit,  inbem  man  ipn  in  fein 
gemaptenem  Buftanbe  unter  bie  f^arbe  rüprt.  SJJan  läßt  bann  bie  garbe  nocß 
burd)  ^aarfiebe  geßen,  um  bie  B^i^ieitung  jn  ooHenben,  unb  trodnet  nad)  bem 
3lbfe|en  rcieber  mie  oorpin. 

©tatt  40  kg  trodenen  ober  troden  gere(^netcn  effigfauren  ÄalfeS  fann 
man  oßne  S'iai^teil  nur  Vs  baoon  anmenben,  inbem  barin  fo  öiet  (gffigfäure 
entölten  ift,  aU  jur  Silbnng  ber  f^^arbe  erforbert  mirb.  3lber  ben  feßlenben 
Äalf  muß  man  bann  biircß  eine  ^atfmil^  oon  5  kg  frifd)  gebranntem  ^alt 
erfe^en,  bie  man  ju  ber  glüffig^eit  gibt.  SBenn  man  ben  effigfauren  ^alt  in 
ftüffiger  gorm  etwa  lauft,  fo  fann  man  auf  mehrere  Wirten  ben  ©epaft  an 
trodenem,  effigfanrem  ^af!  ermitteln ;  am  einfad)ften  unb  f)ier3u  genügenb  genau 
ift  bie  SfRetpobe,  baß  man  3.  33,  100  Seife  in  einem  tarierten  33ecßergfafe  im 
©anbbabe,  febo^  bei  gelinber  SBärme,  3ur  Srodne  einbampft  unb  ben  9füd= 
ftanb  wägt,  ber  nun  ben  ©e^aft  an  trodenem  ©af3e  in  100  Seifen  ober  ber 
angewenbeten  3!)?enge  ber  Söfung  angibt.  3ft  berfefbe  aber  ermitteft,  fo  ift 
bann  feicßt  3U  berechnen,  wieoief  Söfnng  man  nepmen  muß,  um  40  kg  ober  Vs 
40  kg  trodeneö  ©at3  in  ben  Äeffef  3U  bringen. 

33erwenbet  man  (Sffig,  fo  ift  eg  nötig,  benfefben  er  ft  3U  beftiflieren,  wag 
in  einer  gewöpnfidjen  33ranntweinbfafe  unter  3lbfüpfung  bewerffteffigt  werben 
fann.  ©g  täßt  fiep  3War  aug  33ranntweineffig,  ber  opne  '^on  fepfeimigen 
gfüffigfeiten,  afg  33ierwür3e  ufw.,  pergeftefft  wirb,  ein  fcpöneg  9?euwiebergrün 
bereiten,  affein  eg  pat  boep  nid)t  bagfefbe  f^euer,  wie  bag  mit  beftifliertem  ©ffig 
pergefteffte.  Sie  33eftimmung  beg  ‘i|3ro3entgepafteg  oon  ©ffigfäureppbrat  in 
reinem  ©ffig  ift  gewöpnficp  jebem  befannt,  ber  ©ffig  bereitet  ober  lauft,  i^ 
unterfaffe  affo,  biefe  SfRetpobe  an3ufüpren. 

©g  ift  nod)  3u  erwäpnen ,  baß  bei  biefer  33ereitunggweife  (unb  and)  bei 
ber  fofgenben)  bie  Oom  ©rün  abge3ogene  gfüffigfeit  nodp  Tupfer  unb  ©ffig* 
fäure  entpäft.  äßenn  biefer  Änpfergepaft  niept  baper  rüprt,  baß  man  bet  33e* 
nuljung  oon  ^aff  unb  ©ffig  fd)fecpten  Äaff  angewenbet  pat,  ber  ni^t  affen 
Äupferoitriof  3erfet5te,  affo  nod)  etwag  Äupferoitriof  in  ber  gfüffigfeit  un3erfept 
fteß,  wegpafb  bie  ^affmenge  noep  etwag  3U  oergrößern  wäre:  fo  beftept  bie  in 
jener  f^füffigfeit  oorponbene  Äupferterbinbung  nur  oug  aufgeföftem  ©d)wein* 
furtergrün.  Siefeg  unb  bie  üorpanbene  ©ffigfäure  faffen  fitp  nun  immer  wieber 
mitbenupen.  9Jtan  bringt  bie  gfüffigfeit  bei  bem  nä^ften  SJfafe,  wo  man 
einen  ©ap  ©rün  perftetft,  wieber  in  ben  Reffet  3urüd,  bringt  je^t  nur  15  kg 
©ffigfäureppbrat  ober  20  kg  effigfauren  Äaff  in  ben  Äeffef,  aber  im  erften 
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^aüe  15  kg,  im  legieren  no^  10  kg  otS  ^alfmiic^  präpariert,  unb  Der- 

fä^rt  bann  mie  nor^in.  0o  banntet  man  and)  na^^er  mieber  bie  aufS  neue 

faßenbe  gtüffigfeit  ufm. 

2Benn  fein  reiner  ^alt  t)orI)anben  ift,  jonbern  nur  ein  toniger  ober 
fanbiger,  jo  fann  man  ftatt  bejjen  mit  35orteil  entweber  gemahlenen  ^alffpat 

ober  gefd)tämmte  ^'reibe  anmenben.  ?D?an  oerraenbet  alöbann  oon  biefen 

3Dioterioüen  je  5  Ste.  ftott  3  'Jtn.  Äalfeö,  unb  erpält  baSjelbe  jRejuttot;  nur 
ift  ju  beachten,  ba^  man  biejelben  nur  nach  ^rfeniffefjet 

bringen  barf,  inbem  bie  oeranta^te  ^ohlenjäureentUjicfelung  ein 
jrf)äumen  tierurjad)t,  bur^  meldheg  ber  ^efjel  überlaufen  fönnte. 

gür  bie  angeraenbete  Ouantität  ber  9tohmatcrialien  erhält  man  80  big 
82,5  kg  garbe,  melche  bto§  @ipg  enthält,  atfo  ^rimaforte  ift.  3)ie  ^lugbeute 
ift  natürlich  um  fo  größer,  a!g  man,  im  f^aüe  ber  33eimifd)ung  oon  gemahlenem 
0d)merfpat,  oon  biefem  jugefe^t  hat. 

2.  33ereitung  unter  53erhältniffen,  in  benen  entraeber  ^upferoitriol  ober 
(gjfig,  ober  effigfaurer  ^alf  fernerer,  bagegen  franjöfifcher  ©rünfpan  oer- 
hältnigmä^ig  biüig  ju  bejd)affen  ift. 

50  kg  ©rünfpan  merben  gröbü^  jerfchlagen,  bann  in  etrca  100  kg  Sßaffer 
in  einem  hbfjetnen  ©efä^e  eingeroetd)t,  mag  menigfteng  12  ©tunben  oor  ber 
5fnmenbung  gefd)ehen  muh-  ©i^üafpan  quillt  baburd)  ju  einem  biefen 

53rei  ouf. 

50  kg  ^21rfenif  merben  im  ^rfeniffeffel  etma  3  big  4  0tunben  lang  ge' 
fod)t,  ober  fo  lange,  big  man  beim  Umrühren  finbet,  bah  aßeg  aufgelöft  ift. 
jDarauf  merben  35  kg  fein  gemahlener  geraäfferter  ©ipg  in  bie  ^öfung  ein* 
gerührt,  unb  gleid)  barauf  audh  ber  ®rei  oon  ben  eingemei^ten  50  kg  ©rün* 
fpan.  ®ic  Silbung  beg  ©rüng  geht  hici^  flanj  fo  oor  fich  mie  oben.  9Jion 
läßt  eg  algbonn  in  bie  ^ufe  ab,  rührt  ben  0pat  hiajW/  toenn  folcher  jugefel^t 
merben  foß,  unb  fchlägt  nachher  biir^  ein  ©ieb,  um  aßeg  mohl  ju  mifdhen, 
unb  Unreinigfeiten  Oom  ©rünfpan  auf  bem  0iebe  jurüdfjnbehalten.  9}Jan 
erhält  ungefähr  85  kg  ©rün  erfter  Oualität,  bag  beliebig  oerfefjt  merben  fann. 

33ei  biefer  gabrifation  unb  bei  ber  f^abrifation  beg  0chmeinfurtergrüng 
aug  ©rünfpan  bleiben  gleiche  Saugen  jurücf,  meld)e  etmag  gelöfteg  ©dhtoein* 
furtergrün,  arfenige  0äure  unb  freie  ©ffigfäure  enthalten,  Sßian  fann  fie 
baher  auch  mieber  benu^en,  inbem  man  fie  ftatt  Sßaffer  in  ben  ^effel  jur  31uf* 
löfung  beg  ^Irfenifg  bringt,  anftatt  50  kg  ^rfenif  aber  nur  40,  unb  etma  12,5  kg 
^upferoitriol  nebft  ber  Sßfil^  Oon  3  kg  frif^  gebranntem  ^alf  anmenbet, 
nachbem  man  erft  bie  50  kg  ©rünfpan  jugefe^t  hat-  f^inbet  man  biefe 
93?ethobe  nicht  anmenbbar,  fo  fäßt  man  bie  33rühe  oom  ©rün,  ehe  man  fie 
meglaufen  läht,  biirdh  '^|3ottafd)e  ober  0oba,  unb  erhält  fo  eine  heßgrüne  garbe, 
meld)e  alg  3afa^  jum  ißerggrün  anmenbbar  ift. 
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®tefe8  9?eutt)tebergrün  ^at  alle  Sigenfc^aften  beö  @d)tt)einfurtergrün6, 
inbem  eg  feinem  mefentli^en  33eftanbe  nac^  biefetbe  S5erbinbung  ift  uitb  nur 
®ipg  nnb  @d)werf|iat  alg  entölt,  ©ie  ift  eine  fe§r  gute  SBoffetfarbe, 

aber  ft^mer  abjureiben.  ön  Öt  !^at  fie  feine  norjügtidje  ©ecffraft.  '2fuf  frifc^em 
^alf  fte^t  fie  ni^t,  benn  ber  ^aff  entjie^t  if)r  bie  ©ffigfnure,  moburt^  i^re 
f^atbe  ing  ©efbgrUne  übergef)t  unb  fie  nie!  inotter  mirb. 

jDiefe  f^arbe  ift  nie!  gtänjenbcr  afg  bie  beiben  tortgen  unb  man  fann  fie 
an  if)rem  f^euer  unb  ifjrem  bem  ©d)meinfurtergrün  ä^nlidjen  Sljarafter  rt)of)t 
non  fenen  unterfc^eiben.  3)ie  ®üte  biefer  f^arben  fann  man  bireft  baburd) 
unterfd)eiben,  ba§  man  entmeber  if)ren  Äupferoj^bgefjaft  ober  if)ren  ^ufa^ge^alt 
quantitatin  beftimmt.  ©rftereg  ift  fid)erer,  benn  eg  befinbet  fid)  oft  in  biefen 
®rünen  ein  Überfd)u§  non  arfeniger  Säure,  ber  gleidjfaüg  afg 
unb  fbgfic^  ift.  Um  ben  ^upferoj^bgel^aft  ju  beftimmen,  nerfäf)tt  man  fo,  ba§ 
man  bie  f^arbe  in  tnenig  Safjfäure  falt  aufföft,  big  ber  fRüdftanb  roei^ 
erfdjeint.  fUtan  filtriert  bie  f^füffigfeit  nom  33obenfa^e  ab,  mäfd)t  bag  giftet 
mit  SBaffer  nac^  unb  fe^t  ber  grünen  gfüffigfeit  nad)  unb  nac^  ^^fafifauge 
l^inju,  etmag  me^r,  afg  big  fie  entfärbt  ift.  9)tan  fo^t  afgbann  biefe  gfüffig= 
feit  gut  auf,  big  ber  ffJieberfdjfag  fc^marj  erft^eint,  fiftriert  unb  mäfd)t  if)n  mit 
reinem  SBaffer  auf  einem  troden  gemogenen  giftet  aug.  SJian  trodnet  bann 
ben  aug  ^upferojqb  befte^enben  fftieberfd)fag  unb  mägt  if)n.  ^Diejenige  garbe 
ift  natürfid)  bie  befte,  mefc^e  bag  meifte  Äupferoj^b  entf)ätt.  ©ie  ift  bopfjeft 
fo  gut  ufm.  afg  eine  anbere  ©orte,  menn  fie  boppeft  fo  nief  ufm.  an  tupfet' 
ojc^b  gibt.  2Bäre  feine  freie  ©äure  eingemengt,  fo  fie^e  fid)  bie  garbe  gerabeju 
auf  33eimifc^ungen  unterfud)en,  mie  bag  ©djraeinfurtergrün. 

4.  fUtinerafgrün  (©c^eetfd)eg  ®rün). 

®iefeg  ift  eine  garbe,  mefdje  in  breiten,  unregefmä^igen,  tafefförmigen 
©tüden  im  §anbef  tiorfommt,  unb  eine  üerfdiiebene,  nämfid)  eine  f)effe  big  fe^r 
bunffe  garbe  befi^t.  ©ie  ift  aber  im  33rud)e  ftetg  mufd)etig  unb  oon  ^übfd)em 
bei  bunfefn  ©orten  faft  ing  iped)braune  faffenbem  ©fanje.  ©ie  ift  fe^r  f)3röbe, 
troden  feid)t,  na^  fermer  jerreibfid),  ein  'ij3ufüer  gebenb,  bag  tief  ^efler  augfief)t, 
afg  bie  garbe  in  ©tüden.  !5)ie  ißereitung  ber  oerfd)iebenen  ©orten  geft^ieqi 
immer  auf  eine  unb  biefefbe  SBeife,  morin  nur  bie  5Renge  beg  angemenbeten 
^rfenifg  med)fett.  3e  mef)r  oon  bemfefben  f)injufommt,  befto  l^effer  mirb  bie 
garbe,  unb  fäCft  jngfei^  ing  ©efbgrüne,  fo  ba^  man  bie  i)?üance  ganj  in  ber 
©ernaft  ^at. 

50kg  ^upferüitriof  merben  in  ungefähr  250kg  SBaffer  anfgeföft,  bie 
Slufföfung  burc^  ^fbfe^enf affen  geffärt  unb  in  eine  i|3räji)3itierftanbe  gefaffen, 
metd)e  big  Vs  9?aumcg  ooff  äßaffer  angefüfft  morben  ift. 
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45  kg  guter  calcinierter  ^ottajct)e  unb  30  kg  ^alf  tuirb  eine  ^Ijlauge 
bereitet,  raooon  bie  erfte  Sauge  ungefähr  15  big  20^  33aume  ^at,  bie  brei  ömu 
Äatfe  folgenben  äBafdjtüäfjer  tuerben  mit  ber  erften  Sauge  in  einem  ^bljernen 
®efä^e  öereinigt. 

5  big  6  kg  Irfenif  unb  10  kg  catcinierte  ißottaf^e  merben  burc^  ^od)en 
in  einem  fupfernen  heftet  gemeinfc^afttid)  aufgelöft  unb  bie  Slufibfung  burc^ 
51bfe^enla[fen  ober  filtrieren  geltört. 

ÜERan  bringt  atgbann  in  ben  i}3räjipitierftanb  unter  Umrü^ren  erft  bie 
5trfeniftbfung,  bann  bie  %Iauge;  nad)  bem  3ufa|e  lä§t  man  abfeljen  unb 
mäjd)t  breis  big  fed)gmal  mit  frifc^em  SBaffer  unb  burc^  ^bfeljen  aug,  je  na^  ber 
®rb^e  beg  benu^ten  i}3räjipitiergefö§eg. 

iJiad)  bem  31ugmaf^en  filtriert  man  auf  leinenen  filtriertüc^ern,  pre^t  in 
^bd)fteng  0,6  big  1  cm  biden  Sagen,  bie  man  Oon  ben  ^re|tüd)ern  ab^ebt,  mie 
eg  ongel^t,  o^ne  fie  ju  fd)neiben,  unb  auf  ißrettern  troduet.  ikad)  bem  Jrodnen 
auf  Brettern  trodnet  man  noc^  nadjträgli^  an  fe^r  mannen  ©teilen,  j.  33.  auf 
ben  märmften  ©teilen  eineg  ©rodenofeng,  mo  bag  ®rün  nod^  oiel  nad]bun!elt 
unb  namentlid)  an  ®lanj  junimmt. 

33ei  biefer  f  abrifation  lä^t  fid)  bie  ipottafc^e  red)t  gut  burd)  fol)tenfaureg 
ikatron  erfe^en,  moburd]  bie  färbe  um  ein  bebeutenbeg  billiger  ju  fielen  fommt. 
9Jian  ^at  ungefät)r  70  kg  friftaüifierte  ©oba  ftatt  ber  angegebenen  2J?enge 
‘f3ottafd)e  anjumenben  nötig,  unb  etma  bie  gleiche  SlRenge  ^alf. 

fn  ©c^mebeu,  mo  bag  SJJineralgrün  erfunben  ift,  nennt  man  biefe 
färbe  ©c^eelfd)eg  @rün.  fn  üDeutfc^lanb  oerfte^t  man  unter  le^terer  33e* 
nennung  ein  anbcreg,  nad)!^er  anjugebenbeg  ißräparat. 

33on  ben  angegebenen  iUiaterialien  erl)ält  man  24,5  big  25  kg  färbe, 
©ie  mirb  meifteng  ol)ne  bereitet,  benn  fie  oerliert  burc^  jugefe^te  mei^e 

Körper  ben  i^r  eigenen  glatten  33ruc^  unb  ©lanj,  unb  eg  ift  fermer,  bie  3u= 
fö^e  fo  fein  ju  ^erteilen,  ba^  fie  auf  bem  33rud)e  unfidjtbar  finb.  3ltg 
mürbe  nur  ©djmerfpat  angemenbet  merben,  unb  beffen  9}ienge  mürbe  man 
finben,  menn  man  bie  färbe  in  ©alpeterfäure  auflöfte,  bann  ben  fRüdftanb 
nod)  mit  3lmmonia!  bigerierte.  ilJlan  fönnte  il)n  nun  auf  einem  getrodneten 
filter  beftimmen,  mie  eg  bei  ber  33eftimmung  beg  im  33leimei^  oor^anbenen 
©d)merfpatg  (©.  97)  augfü^rlid)  angegeben  morben  ift. 

5.  ©^meinfurter*,Söiener»,i)?eu*,  (5affeter',©aalfelber*,i]3arifer', 
Äaifergrün.  Hamburger  jDedgrün.  3Biener  SDedgrün. 

Diefe  l)ier  genannten  @rüne  finb  alle  eine  unb  biefelbe  d)emifd)e  33erbiu' 
bung,  boc^  toon  tierfd^iebener,  teilg  oon  ber  SDarftellung,  teilg  oon  ber  fRein^eit 
ab^ängenber  ©d^önl)eit.  !2)ie  färbe  mürbe  juerft  in  ©d^meinfurt  ^ergeftellt, 
bann  and)  an  anberen  Drten,  unb  erl^ielt  fo  oud^  oon  biefen  Drten  iljre  33e* 
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nennungen.  SBenn  bie  ^arbe  feine  erhalten  ^at  unb  au@  reinem 

Syiatevial  bargefteüt  ift,  fo  ift  fie,  auf  tnefdje  3frt  fie  oud^  fonft  bargeftellt  fein 
mag,  eine  d)emifrf)e  35erbinbung  öon  effigfaurem  unb  arfenigfaurem  Äupferojtjb, 
bie  in  100  2;eUen  entlüft: 

31,24  ^upfero^-^b, 

58,62  arfenige  0äure, 

10,14  (Sffigfäuve 

entfpved)enb  ber  f^ormel: 

SCuHAsOg  4“  0)11(0211302)2. 

3;f)re  jDarftenung  ift  eine  abmeit^enbe,  je  nadt)  bem  Äupferfatj,  mclcl)e8 
mau  anmenbet,  um  baS  ^upferofpb  in  bie  obenermäf)nte  SBerbinbung  ju  bringen, 
unb  anbererfeitg  naef)  bem  Iggregatjuftanbe,  b.  f).  ber  me^r  ober  meniger 
friftaHinif^en  §orm,  in  melc^er  man  baß  @rün  er{)alten  raill,  unb  mefc^e  aitrf) 
bei  ben  im  §anbel  üorfommenben  ©rünen  obiger  S3ejeid)nung  tatfäc^fid)  eine 
nerfdjiebene  ift. 

a)  Sarftellung  au§  (Srünjpan,  ©d^lreinfurter  2ftetbobe. 

3tiiei  gro|e  ^effel  merben  nebeneinanber  fo  eingemauert,  ba^  ber  (>ni)alt 
beiber  burc^  ^ilblofefrane  in  einen  unter  bicfelben  gefegten  ^i^ber  abgefaffen 
merben  fonn.  ©er  eine  ber  Äeffel  bient  jum  3luflöfen  beS  5lrfenif8  unb  mu§, 
menn  auf  einmat  35  kg  ro^er  franjöfifc^er  ©rünfpan  »erarbeitet  merben  foüen, 
50  kg  5Irfenif  unb  menigftenS  750  kg  Saffer  faffen;  ber  anbere  Äeffel  braud)t 
nur  jene  35  kg  rot)en,  bjm.  50  kg  beftiüierten  ©rünfpan  (f.  unten)  unb  250  kg 
SBaffer  aufnepmen  ju  fönnen.  ^Der  barunter  gefegte  3uber  mu§  fo  gro§  fein, 
ba§  er  ben  3nf)aft  beiber  Äeffel  aufnepmen  fann  unb  bad  Umrü^ren  geftattet. 
5Dian  beginnt  bie  5lrbeit  am  5lbenb  bamit,  ba^  man  in  bem  fleineren  Äeffel 
35  kg  jerfd)Iagenen  rotjen  ©rünfpan  in  250  kg  Ußaffer  einmei^t.  2Im  folgen- 
ben  SJtorgen  füdt  man  ben  großen  ^effel  mit  750  kg  3ßaffer  an  (nad)  einem 
3eid)en  am  Äeffel)  unb  bringt  50  kg  fein  gemahlenen  '^Irfenif  f)iuein,  mad)t 
bann  unter  ben  großen  ^effel,  fpäter  aud)  unter  ben  fleinen,  unb  erf)i§t 
ben  3nhatt  be«  erfteren  jum  ^o^en,  mad  5  bid  6  ©tunben  anhaltenb  gefd)ehen 
mu^,  ober  überhaupt  fo  lange,  biö  fämtlicher  5lrfenif  gelöft  ift.  äßenn  man 
bemerft,  ba§  biefe  '^luftbfung  balb  beenbigt  ift,  mobei  man  bag  »erbampfte 
2Baffer  mieber  biß  jum  anfängtidjen  ^olum  erfeljt,  fo  erhitzt  man  bie  ©riin»' 
fpanmaffe  in  bem  fleinen  Reffet  auf  etma  85^0,  aber  nid)t  höhci".  ift 
fetbftt)erftänbU(^,  ba^  in  jebem  ber  Reffet  jur  Segünftigung  ber  ''2luftöfnng 
öfterd  umgerührt  merben  mu^.  öft  bie  Sfrfeniflöfung  fertig,  unb  nad)  etmaigem 
SBafferjufa^  mieber  etma  eine  hafbe  ©tunbe  im  Äodjen,  fo  fe|t  man  unter  ben 
Äran  be8  ©rünfpanfeffefg  ein  meiteS  Äupferfieb  auf  jmei  i'atten,  breht  bann 
beibe  Ärane  auf  einmal  auf  unb  fä^t  unter  Umrühren  beibe  i^öfungen 
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jammenlaufen,  bie  2(rfemflöfung  nur  big  ju  Vs  i^ter  SJienge.  ®te  @rün* 
f^anlöfung  ift  niemalg  flar,  fonbern  ein  jiemlic^  btcfer  33ret.  33e[fer  ift  eg,  bie 
Söfungen  nor  bem  ßujaitittienlaufen  bei  beinahe  ganj  auggelöfdjtem  geuer  eine 
33iertelftunbe  abfe^en  ju  laffen,  bamit  namentlirf)  feine  Körner  non  ungelöftem 
^rjenif  mitfolgen. 

S^ac^bem  aHeg  im  2  big  3  ©tunben  nöHig  ruf)ig  geftanben  {)at, 

rü^rt  man  einmal  mit  7  big  8  ^rücEenjügen  um,  lä^t  nun  ben  S^ieft  ber 
^rfeniflöfung  noc^  l^injulaufen  unb  rii^rt  bag  @an^e  nod)  ein  raenig  auf. 

9^ad)  bem  erften  3uf^*ini^f*^t^Jufen  ber  glüffigfeiteu  erfdjeint  ein  fe^r 
fc^lecf)t  augfel)enber  9^ieberf^tag  non  fd^mul^ig  gelbgrüner  garbe.  Obenauf 
jeigen  fiel)  einige  33lafen  non  einer  bem  0d)njeinfurtergrün  ä^nlic^en  f^arbe; 
bag  ©ange  ift  in  innerer  S3en3egung  burc^  ben  9^ieberfd)log,  ber  in  ber  ^lüffig* 
feit  ftetg  unrul)ig  bleibt.  S'Ja^  2  big  3  Stunben,  öfterg  aud)  erft  bann,  nac^* 
bem  ber  9^eft  ber  5lrfeniflöfung  ^injugefommen  ift,  jie^t  fid)  ber  S^ieberfdilag 
jufammen,  unb  je  mef)r  bieg  ftattfinbet,  befto  f^öner  tnirb  bie  fe(?t 

enbli^  ganj  feft  gu  Soben,  unb  barüber  ftef)t  eine  blaugrüne  f^lüffigfeit, 
auf  welcher  fid)  eine  ^aut  non  ©c^weinfurtergrün  erzeugt.  Oer  9?ieberfd)lag 
ift  friftaHinifd)  unb  fein  ©lang  unb  bie  Sintenfität  feiner  f^arbe  ^ngt  banon 
ab,  mie  gro^  ober  förnig  bie  ^riftalle  finb.  3e  größer  biefelben  nämlic^ 
geworben  finb,  um  fo  bunfler  erfc^einen  fie  unb  fomit  aut^  bie  garbe. 

9tad)  ißerlauf  non  24  big  36  ©tunben  fann  man  bie  f^lüffigfeit  abjie^en, 
bie  f^arbe  burd)  geeignete  ^aarfiebe  fdjlagen,  auf  leinenen  f^iltriertüc^ern  ab* 
tropfen  taffen,  bann  trorfnen,  ^ernad)  jerreiben,  wag  bei  i^rer  putnerigen  33e* 
fc^affenl^eit  fepr  leid)t  nor  fid)  ge^t  nnb  etwa  noc^malg,  febod)  in  bebeeften 
©iebfäften,  fieben,  um  il)rem  ©taube  weniger  auggefeljt  ju  fein. 

3Son  35  kg  ©rünfpan  er^^ält  man  jwifd)en  35  big  40  kg  ©^weinfurter* 
grün  ber  beften  ©orte. 

Oer  §ier  in  Slnwenbung  fommenbe  ©rünfpan  ift  foldjer,  welker  in  Seber 
nou  f^ranfreic^  aug  in  ben  ^anbel  fomint;  er  ift  ein  bafifdjeg  ©atj.  (Sr  ent* 
]^ält  an^er  einfat^*effigfaurem  ^upferoppb  au^  bafifc^e  ©alje  beg  ^upferoppbg 
(ngl.  ©.  374),  unb  gibt  bal)er  mef)r  atg  bag  einfad)*effigfaure  Tupfer* 

oppb  ober  ber  fogenannte  beftitlierte  ©rünfpan.  SBenbet  man  ben  le^teren 
an,  fo  nimmt  man  ftatt  35  kg  ropen,  50  kg  begfelben,  unb  erhält  bann  40  kg 
grüne  f^arbe,  welche  gewö^ntid)  oiel  fd)öner  unb  in  reineren  ^riftallen  augföllt, 
weit  ber  beftittierte  ober  friftaKifierte  ©rünfpan  ni^t  bie  Unreinigf eiten  beg 
rof)en  ©rünfpang  enthält.  Oag  aug  biefem  reineren  ©rünfpan  bargefteüte 
©rün  erhält  gewöpnlid)  ben  flfamen  beftillierteg  ©c^weinfurtergrün;  ftatt  beg* 
felben  wirb  aber  aud)  aug  rol)em  ©rünfpan  gewonneneg  ©rün  oerfauft,  wenn 
eg  jufällig  fef)r  fd^bn  ober  fd)öner  nlg  gewö^nlid)  auggefatlen  ift.  Oag  aug 
beftilliertem  ©rünfpan  erhaltene  ©rün  brand)t  Weber  na§  nod)  troefen  gefiebt 
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ju  werben,  weil  eg  bei  adjtfamer  gabrÜation  feine  Unreinigfeiten  enthält,  bie 
obgefiebt  ju  werben  branrf)en. 

@8  ift  bieg  nid)t  bag  einjige  SBerfa^ren,  inittelg  beffen  bag  @rün  ^er* 
geftellt  werben  fann,  bod)  erhält  man  eg  nad)  biefer  9J?et§obe  am  weiften 
friftaüinif^,  benn  feine  Silbung  ge^t  langfamer  unb  of)ne  gro^e  ©törungen 
nor  fic^;  (Störungen  würben  bie  S3ilbung  größerer  ^riftaHe  beeinträchtigen. 
SBenn  man  nid)t  auf  eine  grobe  friftaüinifche  f^orm  rechnet,  fo  fann  man  and) 
fofgenberma^en  »erfahren.  9Jian  löft  ben  üfrfenif  im  großen  Äefjel,  fd)ö^ft 
nad)  erfolgter  Söfung  begfelben  ben  ®rünff)anbrei  aug  bem  fleinen  Äeffef  falt 
ober  warm  hi^S*^  unb  lä^t  nun  bag  ©emifd)  entweber  fogleid)  in  ben  ^uber 
ab,  wobei  bann  ber  entftanbene  gelbgrüne  5^ieberfd)lag  fd)on  währenb  beg 
^uglaufeng  aug  bem  ^effel  bie  grüne  f^arbe  beg  ©d)Weinfurtergrüng  annimmt, 
ober  man  fo^t  erft  bag  @emifd)  unb  wartet  mit  bem  Sfblaffen  begfelben  erft 
eine  furje  ßeit,  fo  ba^  bie  garbe  f(^on  im  Äeffel  entfteht.  Dber  man  pulne* 
rifiert  ben  ©rünfpan  unb  bringt  ihn  alg  fein  gefiebteg  '>)3ul»er  ftatt  beg  Sreieg 
jn  ber  fertigen  51rfeniflöfnng  im  großen  Äeffel  unb  »erfährt  übrigeng  ebenfo. 
9Jtan  fann  aber  enblid)  and)  bie  fertige  2lrfeniflöfung  erft  in  ben  ßuber  ab» 
laufen  laffen  unb  bort  bag  ®rünfpanpul»er  hineinrül)ren;  bie  f^arbe  bilbet  fid) 
bann  ebenfo  wie  bei  bem  erften  3Serfahren.  ©ie  entfteht  überhaupt  in 
allen  f^üllen,  wenn  arfenigfaureg  ^upferoppb  mit  überfd)üffiger 
arfeniger  ©änre  unb  (äffigfäure  in  ber  ©iebepi^e  jufammentriff t. 
3Iug  ©rünfpan  unb  arfeniger  ©änre  bilbet  fid)  junäd)ft  gelbeg  arfenigfaureg 
Äupferoppb,  weld)eg  fich  bann  unter  ben  bemerften  Umftänben  aümählid)  in 
bag  oben  angeführte  grüne  (Doppelfalj  »on  arfenigfanrem  unb  effigfaurem 
^upferoppb  »erwanbclt. 

b)  ©arftellung  be§  ©cpweinfurtergrünS  qu§  effigfouren  ©al^en  unb 

Itupferüitriol. 

^ann  man  reinen  (äffig,  beftillierten  @ffig  ober  reine  (gffigfäure,  reinen 
effigfauren  Äalf  ober  effigfaureg  9?atron  unb  reinen  (eifenfreien)  ^upfer»itriol 
ju  fo  mäßigen  'jßreifen  erhalten,  ba^  ihre  33erwenbung  fid)  billiger  bered)net, 
alg  biejenige  beg  ©rünfpang,  fo  läfet  fid)  aug  fenen  ^Rohmaterialien  ein 
©^weinfurtergrün  »on  fehr  fd)öner  Dualität  »orteilhafter  herfteüen,  alg  ang 
©rünfpan. 

1.  33ei  effigfaurem  SRatron.  ©tatt  einer  ^uflöfung  »on  100  Sleilen 
friftaHifiertem  ©rünfpan  »erwenbet  man  eine  gemcinfd)aftlid)e  ööfung  »on 
136  jEeilen  friftaUifiertem,  effigfaurem  'DRatron  uub  125  Steilen  reinem,  eifen» 
freiem  ^upfer»itriol.  ©ie  beftel)!  bann  ang  100  Deilen  friftaUifiertem  ©rün» 
fpan  neben  gleichzeitig  gebilbetem  ©lauberfalj,  burd)  le^tereg  wirb  feboch  bie 
9Reaftion  ber  hluju^ommenben  arfenigen  ©äure  unb  bie  ißilbung  ber  f^arbe 
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nirf)t  tm  germgften  beetnträrfjttgt.  ®aS  53erfa^ren  tft  im  übrigen  ganj  baSfelbe, 
mie  bei  ber  33ermenbung  einer  Söfnng  non  fri[tat(i[iertem  ©rünfpan. 

Sei  ber  jDarfteünng  beö  S^Iorblei  *  Sleio^^bö  auö  effigfanrem  Sleioji^b 
nnb  be^ufg  Sermenbnng  ber  erftgenannten  Serbinbung  jur  St)rom= 

gelbfabrifation  (ogI.  ©.  174)  ift  nnter  Umftänben  bie  ©elegen^eit  geboten,  fid) 
effigfanreS  'JJatron  jn  einem  geringen  greife  onjufd)affen.  1  ^quiootent  Slei^ 
jnder  =190  Ste.  gibt  bei  ber  obigen  ^e^fe^ung  mit  ^oc^fatj  redjnungg* 
mä^ig  136  !XIe.  friftaHifierteS  ejfigfaureg  ^ktron,  noranögefe^t,  ba§  man  aüe 
f^Iüffigfeiten  nnb  SBaf^raäffer  hierbei  gefammett  ^be. 

2.  Sei  effigfanrem  ^att.  ^ann  man  reinen,  trodenen,  effigfanren 
Äalf  er^tten,  fo  ift  bei  “^Inmenbnng  be^fetben  ein  jmeifac^eg  Serfat)ren  möglict). 

a)  iBlan  löft  80  2:;le.  effigfanren  Äotf,  ober  etmaö  me^r,  menn  er  nict)t 
ganj  trocfen  fein  follte,  in  nngefä^r  150  S4n.  SBaffer,  bann  125  21e.  .Rupfer* 
nitriol  in  etraa  500  5;in.  SBaffer,  le^tere  foc^enb,  nnb  lö^t  bie  ?öfung  etma« 
ertatten.  SRan  gie^t  bann  bie  erftere  ^uflöfung  in  le^tere,  fo  lange  nod)  ein 
9^ieberfd)Iag  entfiel)!,  mobei  bie  Söfnng  beö  effigfanren  ^alfeS  gonj,  ober  boc^ 
beinat)e  ganj  anfgebrauc^t  mirb.  2BaS  baoon  übrigbleibt,  oerroenbet  man  ba§ 
näd)fte  S[Ral.  ®en  entftanbenen  9^ieberfc^tag  fitlriert  man  ab;  bie  abfiltrierte 
f^tüffigfeit  fammelt  man  al§  ©rünfpanlöfnng  in  ben  ©rünfpanfeffel.  ®en 
9^ieberfd)tag  mäfdjt  man  bann  nod)  einige  SSJiale  mit  Sßaffer  anö  nnb  Der* 
wenbet  bie  noc^  etraoS  ©rünfpan  ent^altenben  SJof^mäffer  bei  foId)en  fpäteren 
^nflöfnngen  ftatt  3Baffer.  SBeil  jebod)  bei  bem  hierbei  gebilbeten  fc^mefelfanren 
^alf  ftet§  gern  etma§  ^upferfalj  bleibt,  baö  nid^t  jn  entfernen  ift,  fo  fann 
man  an^  fo  oerfal)ren,  ba§  man 

b)  anö  bem  effigfanren  ^alf  erft  effigfanrem  9^atron  ^erftetlt.  9Jian 
fann  biem  jmar  baburc^  beraerffteüigen,  ba^  man  bie  Söfnng  bem  effigfanren 
Halfern  mit  ©lauberfalj  fällt,  n3obei  neben  effigfanrem  S^atron  bnrd)  Filtration 
ab3ufd)eibenber  ©ipm  gewonnen  mirb;  ba  aber  je^t  bam  fof)lenfanre  ^'Jatron  fe^r 
billig  ift,  fo  fällt  man  oorteil^after  1  Sqnioalent  ober  rnnb  144  SEle.  friftaHi^ 
fiertcr  ©oba  mit  1  ^quioalent  ober  etwa  80  Sin.  effigfanrem  ^alf,  bim  fein 
9^ieberfd^lag  met)r  entfielt.  S)ie  hierbei  nom  nieberfallenben  fol^lenfauren  ^alf 
abfiltrierte  Söfung  oon  effigfanrem  S^atron,  meld)e  1  ^qnioalent  bem  legieren 
enthält,  jerfe^t  man  mie  nnter  1.  mit  1  ^qnioalent  (125  Sin.)  ^npferoitriol, 
nnb  »erfährt  übrigenm  mit  ber  fo  erf)attenen  ©rünfponlöfnng  mie  frül^er. 

3.  Sei  Slnmenbnng  tton  ©ffig.  hierbei  fommt  em  barauf  an,  ob 
ber  ßffig,  ber  febod^  beftiüiert  fein  mu|  nnb  feine  ejtroftartigen  ©toffe  ent» 
l)alten  barf,  bie  bom  Tupfer  rebnjieren,  ftarf  ober  fc^ma^  ift.  3^  Portion 
©rün  inbem,  bie  ber  ^Inmenbung  »on  100  Sin.  beftiKiertem  ©rünfpan  ober 
100  Sin.  5lrfenif  entfprid)t,  finb  60  Sie.  (Sffigfänre^pbrat  erforberlid).  (Snt* 
f)ält  ber  jn  öermenbenbe  ©fftg  10  “iproj.  ©ffigfäure^pbrot,  fo  werben 
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a)  600  Sie.  begfelben  in  ben  ©rünfpanfeffel  gebraut  unb  bort  mit 
1  ^(quiüalent  (144  Sin.)  friftallifierter  ©oba  neutralil'icrt,  b.  unter  allmäl)tid)em 
^injufügen  fo  lange  bamit  üerfetjt,  big  bag  2Iufbroufen  aufl)brt.  S)ie  erhielte 
Söinng  non  effigfanrem  S'iatron  mirb  meiter  mie  unter  1.  nermenbet. 

(gnt^ält  ber  jnr  S3erfügung  fte^enbe  (Sffig  nur  5  (Ifl'igfäure^qbrat, 
fo  bebarf  man  für  bie  erforberlic^en  60  Sie.  (Sffigfäure^qbratg  1200  Sie.  feneg 
(äffigg.  3?ft  ber  ©rünfpanfeffel  ni^t  geräumig  genug,  um  biefe  größere  äRenge 
ouf  einmal  ju  faffen,  fo  bliebe  ber  “^ugmeg,  ben  (gffig  mie  oben  ju  neutrali* 
fieren  unb  bie  Söfnng  auf  bag  Ijalbe  3$oIum  abjubampfen.  Um  aber  bag 
bampfen  ju  nermeiben,  fann  man,  namentlich  bei  33enu^nng  fd)macl)en  (Sffigg, 
and)  folgenberma^en  nerfahren,  mag  zugleich  beghalb  norteilhafter  ift,  meil  man 
babei  ein  ganjeg  Sritteil  ber  (Sffigmenge,  bie  man  fonft  aufroenben  mu^, 
erfparen  fann. 

b)  ?[Ran  beredjnet  bie  (äffigmenge,  mel^e  40  Sie.  (Sffigfäurel)t)brat  ent* 

hält.  33on  biefer  Ouantität  bringt  man  bem  9iaume  nad)  fo  nie!  in  ben 
©rünfpanfeffel,  alg  600  Sie.  SBaffer  einnehmen;  ben  9ieft  beg  (Sffigg  gibt  man 
in  ben  ^3IrfeniffeffeI.  S^n  ben  letzteren  bringt  man  bann  ben  ^Irfenif,  bie  nötige 
ober  and)  eine  geringe  'äRenge  SÖ3affer,  erhipt  jum  J^od)en  unb  fe^t  nad)  unb 
nad)  144  Sie.  friftallifierte  ©oba  hinju,  meld)e  fid)  unter  5lufbraufen  löft  unb 
mooon  auf  einmal  ni^t  juoiel  ;)ngefeljt  roerben  barf,  bamit  bie  glüffigfeit  nid)t 
juni  Überfchäumen  fommt.  3n  bem  ©rünfpanfeffel,  ber  ben  meiften  (äffig 
enthält,  löft  man  ju  gteid)er  jur  ßfi'Hutig  evforberIid)en  125  Sie. 

Änpferoitriol,  unb  menn  beibe  Höflingen  fertig  finb,  b.  h-  nid)tg  Ungelöfteg  mehr 
Dorhanben  ift,  fo  lä^t  man  fie  jufammenloufen.  Sag  fRefuItat  ift  fehr  gut, 
benn  eg  bitbet  fid)  aug  bem  erzeugten  arfenigfauren  D^atron  mit  bem  Tupfer* 
üitriol  juerft  ebenfattg  bag  gelbe  arfenigfaure  ^npferoj;i)b,  raetd)eg  bann  bei  ber 
(Segenmort  ber  (äffigfäure  in  ©cpmeinfurtergiün  übergeht.  5[Ran  fann  oud) 
ollen  (Sffig  in  ben  ^Irfeniffeffet  bringen,  b.  h-  benfelben  ;)ufel?en,  nochbem  man 
in  biefem  Ä'effel  t)ort)er  ben  SIrfenif  mit  einer  geringeren  äRenge  äßaffer  in  ber 
jugegebenen  ©oba  getöft  h^i^  bann  ben  ^upferoitriol  im  ©rünfpanfeffet  mit 
äßoffer  löfen  unb  fod)enb  bie  Söfungen  jufammentoufen  taffen.  Ober  man 
fügt  ond)  ben  Äupferoitriol  ber  Höfling  im  ^rfeniffeffel  hinju,  löft  ihn  unter 
Umrühren  unb  lä^t  bann  bag  (Semifd)  jnm  (Srfalten  in  ben  3uber  Oor  ben 
Äeffetn  ablaufen. 

51lle  biefe  '’3Ibmeidhungen  finb  juläffig;  nur  ert)ätt  bag  @rün  aud)  hierbei, 
bem  oerf^iebenen  2Berfat)ren  entfpreöheub,  ein  ebenfo  üerfd)iebeneg  Äorn,  mie  eg 
bei  ber  Sarftetlung  aug  ©rünfpan  unter  ähnlicher  äRobififation  ber  Umftänbe 
in  abmeichenber  53ef^affenheit  refuttiert.  Siefenige  5[Rethobe,  nach  melcher  man 
nur  Vs  fineg  'Jiquioatentg  ber  Sffigfäure  anmenbet,  ift  in  ben  meiften  f^^ätteu 
oorteilhafter,  atg  bie  unten  nod)  31t  erörternbe  5[Rethobe,  mobei  man  ang  bem 
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gonjen  Duantum  be8  ßjfigö  erft  effigfauren  Äalf  itnb  auö  leljtevem  bann  mit 
©lauberfdj  effigfaureS  9'Jatron  barfteßt.  trerben  bte  ®rüne  bei  ienem 

iBerfa^ren  reiner,  meit  fid)  i^nen  fein  ®ip8  beimifc^en  fann,  raoüon  naci^^er  bie 
öiebe  fein  tnirb.  STaS  tiorf)in  befd^riebcne  33erfa^ren  mit  2/3  ^quioafent  ©ffig- 
fäure^^brat  lä^t  fid)  aut^  bei  ftarfem  ©ffig  anmenben,  unb  felbft  bei  SSenuljung 
non  effigfaurem  9^atron,  in  meld^em  ^aße  man  Vs  ^quiöalent  effigfaured 
9fatron  mit  bem  Äuf3fert)itriof  im  ©rünfpanfeffel  unb  V3  ^quitiatent  friftaßi» 
fierter  @oba  im  üfrfeniffeffel  mit  bem  ^rfenif  ju  glei(^er  ßeit  auflöft  unb  bann 
bie  foc^enben  Söfungen  mie  übfid)  jufammentaufen  lü^t. 

c)  Sm  §aße,  ba§  bie  Äalfulation  bei  '’Jinnienbung  non  ©lauberfatj  ftatt 
ber  0oba  einen  S3orteit  ergeben  foßte,  nermanbelt  man  ben  tiorf)anbenen  Sffig, 
er  mag  ftarf  ober  fc^raac^  fein,  bod)  bei  festerem  meniger  norteil^aft  unb  um* 
ftönbüd)er  raegen  beö  großen  33otnmenö  ber  gfüffigfeiten,  in  effigfauren  ^alf. 
3u  biefem  33et)ufe  fef^t  man  einer  Duantitöt  Sffig,  melc^e  60  Xle.  Sffigfäure* 
^^brat  enthält,  fo  fange  trodeneS  ^atf^qbrat  ju,  big  bie  gfüffigfeit  Sadmug* 
paf)ier  nid)t  me^r  rötet,  moju  ungefäl^r  42  2;fe.  nötig  finb.  2Ran  tiermeibet 
febod)  einen  unnötigen  Überfc^u^  non  ^aff.  S)ann  fügt  man  ju  ber  nod) 
trüben  f^füffigfeit  eine  ganj  fonjentrierte  ^ufföfung  üon  165  2;fn.  friftaßi* 
fiertem  ®fauberfafj,  bag  ni^t  einmal  eifenfrei  ju  fein  brauet,  ba  bag  @ifen 
burc^  ben  oor^anbenen  ^affüberfc^u^  gefaßt  mirb.  (£g  entfte^t  berfefbe  ffiieber* 
f^fag,  mie  oben  unter  2.  b)  bei  5Inmenbung  toon  fänfU^em,  effigfaurem  Ä'aff, 
unb  bie  meitere  Sefjanbfung  ift  biefefbe  mie  früher.  Seboc^  fommt  f)ier  nod) 
in  ißetrad)t,  ba^  bie  00m  entftanbenen  fc^mefeffauren  Äalf  burö^  Slbfefjen  unb 
filtrieren  ju  trennenbe  ffüffigfeit,  mefd)e  bag  effigfanre  ißatron  enthält,  ent* 
meber  meniger  ober  meifteng  mef)r  miegt,  afg  600  Üle.  3^m  erfteren  faße, 
ber  o^ne  jeben  fßa^teif  ift,  üerme^rt  man  bie  flüffigfeit  auf  bag  @emic^t  oon 
600  J:fn.,  fei^t  unb  nü(jli(^  burd)  bag  oon  bem  Slugroafd^en  beg  ©ipgnieber* 
fd)fageg  refuftierenbe  Safc^maffer.  33etrögt  bie  ffüffigfeit  aber  me^r  afg 
600  ZU.,  fo  fann  man  fie  jmar  buri^  @inbamf3fen  auf  biefeg  ©emic^t  fonjen* 
frieren,  jebo^  fann  man  and)  600  ÜTfe.  ber  ffüffigfeit  unter  ^injufügung  oon 
125  STfn.  ^upferoitriof  in  ben  ©rünfpanfeffef  bringen,  unb  ben  fReft  ftatt  beg 
Sßafferg  in  ben  ^Irfeniffeffef.  S3ei  bem  enbfidjen  ßufammentreten  ber  ffüffig* 
feiten  mirb  bann  burd)  bag  gefamte  effigfanre  ffiatron  bie 
^ufDferoitriofg  unter  S3ifbung  ber  färbe  erjieft. 

Sn  aßen  faßen,  in  benen  aug  effigfauren  ^affeg  mit 

©fanberfafj  bargefteßteg  effigfaureg  9?atron  in  Söfnng  angemenbet  mirb,  entsaft 
bie  festere  natürfic^  ftetg  etmag  ©if)g.  ^ber  au^er  biefem  ift  barin  jugfeid) 
eine  geringe  3[ßenge  unjerfe^ter  effigfanrer  ^aff  unb  ©fauberfafj  oor!^anben, 
meif  bie  B^^'l^ijung  biefer  ©afje  feine  ooßfommene  ift,  unb  ein  ffeiner  S^eif 
beiber  nebeneinanber  unjerfe^t  beftef)en  fann.  ^ommt  nun  ju  biefer  unreinen 
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Söfung  bcg  ejfigfauren  DlatronS  Äupferoitnottöfung,  fo  bilbet  [ic^  neben  bem 
f^on  üor^onbenen  @ip8  no^  ein  ineiterer  Söetrag  beö  letzteren,  au«  bem  mit^ 
gelöften  effigfauren  ^alf  ^erru^renb.  @8  id)eibet  firf)  ba^cr  nad)  bem  3«== 
fammenlanen  fener  gemifc^ten  Söjung  unb  ber  ^2lrfeniflöfung  jugletc^  mit  bem 
entftanbenen  ®rün  eine  Meine  3J?enge  üon  @ip8  au§,  melc^e  mit  bem  ®rün 
nermifd)t  bleibt.  3)ie  garbe  beö  letzteren  mirb  babur^  etmaö  beeinträd)tigt, 
aber  jugleid]  ba8  @eraid)t  beß  ©rünö  oerme^rt.  ÜDiefer  Umftanb  tritt  nid)t 
ein  bei  Slnmenbung  öon  reinem  effigfaurem  9iatron,  ober  öon  (Sffig  unb  @oba, 
ba^er  erzeugt  man  auf  le^terem  2Bege  ftetö  bie  fdjönften  ©orten  oon  @rün, 
mobei  ber  33orteit  eineö  bafür  ju  erjielenben  t)öt)eren  “ipreifeS  ni^t  nur  ben 
^JJa^teit  eiue§  geringeren  ©emi^tö  an  Orün,  fonbern  meifien«  and)  bie  etwaigen 
SJte^rfofteu  ber  ermähnten  reinen  S^o^materialien  met)r  alg  au§gleid)t. 

233ie  bei  idnmenbung  oon  ©rünfpan,  fo  refultiereu  aud)  I)ier  bie  ©riine 
petter  unb  oon  feinerem  Äorn,  wenn  fie  im  Reffet  fd)neE,  unb  nic^t  langfam 
im  ßuber  entfielen,  benn  im  letzteren  gaüe  werben  bie  ®rüne  grobförniger 
unb  friftallinifd)er  auögebilbet. 

gür  ben  SJtaler  mu^  id)  t)ier  bewerten,  baß  er  gleid)Wot)t  im  9Jad]teiIe 
ift,  wenn  er  bunfte  förnige  ©orten  biefer  (Srllne  gegenüber  unoerfe^ten  federen 
©orten  teurer  bejot)tt.  'jßerben  nämti^  jwei  bem  ^Änfd)eine  na^  Oerfc^iebene 
©orten  oon  ®rün,  bereu  garbenunterfc^ieb,  wie  fd)on  gefügt,  nur  in  bem  oer- 
fd)iebenen  ^orne  liegt,  gleid)  fein  jerrieben,  wobei  bag  bunflere  @rün  nur  me^r 
Slrbeit  erforbert,  fo  wirb  fic^  peraugfteüen,  ba§  beibe  einanber  abfolut  gleid) 
finb  unb  biefelbe  ®edfraft  beft^en.  (Sö  gibt  aüerbingS  ^Änwenbungen,  wie 
j.  33.  bei  ber  jCapetenfobrifation,  beim  33ebrucfeu  oon  33orben,  wo  ein  Unter* 
fd)ieb  Ijeroortritt,  weit  pier  bie  gcirbe  ni^t  jerrieben  wirb;  bann  bient  bie  gröbere 
f^arbe  allerbingö  jum  ^eroorbringen  eineg  größeren  (Sffefteg,  unb  nur  ju  äl)n* 
lid)en  3o3ecfen  ift  bie  3lnwenbung  ber  bnnfleren  ©orten  unb  it)re  ^öpere  33ejal)* 
lung  ju  entfdjulbigen. 

3n  ben  weiften  f^abriten,  in  benen  man  biefe  ®rüne  nod)  in  er^ebtid)en 
Ouantitäten  perftellt,  werben  fie  nad)  it)rer  natürlichen,  mepr  ober  weniger 
bunfteren  ia  buntlere  unb  liefere  @rüne  fortiert,  bie  helleren  werben 

etwag  billiger,  bie  bunfteren  etwag  teurer  oerfauft,  fo  ba§  ein  Sdlittelpreig  an* 
geftrebt  mirb.  jDod)  fommen  and)  3ufä^e  oor,  unb  biefe  finb  lebigtid)  @ipg 
unb  ©chwerfpat,  oon  wetd)en  erfterer  inbeffen  weift  nur  auf  bie  angeführte 
3!Beife  burd)  bie  f^^abrifationgmethobe  in  bie  garbe  gelangt. 

(gin  3*^falJ  tJon  @ipg  ober  ©^werfpat  im  ©d)Weinfurtergrün  tä^t  fid) 
fehr  leid)t  quautitatio  auf  bie  SlBeife  ermitteln,  ba§  man  eine  abgewogene 
geringe  SDienge  ber  garbe  in  einem  @lafe  mit  3lmmoniatflüffigfeit  übergie^t 
unb  bamit  unter  häufigem  Umfdjütteln  eine  furje  3eit  33erührung  läfet. 

^pierbei  töjt  fid)  bie  reine  f^arbe  felbft  ooKfommen  auf,  währenb  bie  obigen 
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3ufä^e  ungelöft  jurücf bleiben,  jo  ba^  man  jie  auf  einem  gemogenen  j^ilter 
jammein  nnb  nai^  bem  2lu§raajd)en  unb  !Jro(fnen  gur  Sßägung  bringen  fann. 

ßumeilen  entfielen  etma§  me^r  gelbgrünli^e  ilJüancen  ber  garbe,  namens 
lic^,  menn  e8  bei  i^rer  ©Übung  an  ©jjigjäure  fe§lt,  maö  jebod^  feiten  'oox^ 
fommt,  ba  bie  (Srünfpane  gemö^nlicl)  mel^r  alö  nötig  baoon  entljalten.  ®iejelben 
jinb  meniger  beliebt.  jDa@  Sajjelergrün  ift  eine  ä^nlic^e  j^arbe.  @ie  mirb 
aber  niü)t  auf  biefe  SBeife  abfidjllid)  liergefteüt,  meil  bie  ©arftellungömeife  ju 
nnfid)er  märe.  9}ian  erhält  fie  oielme^r,  inbem  man  ein  fold)e§  ®rün  mit 
einigen  ^rojenten  jitronfarbigen  S^romgelbö  jufammenreibt,  non  bem  man  um 
fo  üiel  me^r  anmenbet,  je  gelblii^er  bie  9^iüance  angfaüen  foH. 

0cl)on  beim  9^eumiebergrlin  mürbe  ermäl)nt  (@.  389),  ba§  bei  biefer 
gabrifation  mie  bei  berfenigen  be§  @d)meinfurtergründ  nod)  oermenbbare  ^lüffig' 
feiten  bleiben,  nämlid)  bie  über  ben  ©rünen  ftel)enben  unb  abjulaffenben 
Sliutterlaugen,  melc^e  freie  arfenige  @äure,  Sffigfäure  unb  aufgelöfteö  ©^mein- 
furtergrün  entölten.  SBerbeu  bie  ©djmeinfurtergrüne  nad)  einer  ber  ange* 
führten  '3Jlet!^oben  au8  Äupferoitriol  unb  effigfaurem  ^^iatrou  ^ergefteüt,  fo 
enthalten  bie  Saugen  au^erbem  no^  fd)roefelfaure8  Slatron,  ba§  fid)  gebilbet 
l)at,  inbem  bie  (Scbmefelfäure  beS  ^ufjfetottriolS  unb  bag  9^atron  jufammen* 
treten,  mäl)renb  auf  ber  anberen  ©eite  arfenige  ©äure  unb  (Sffigfäure  fid)  mit 
bem  Äu^5feroj:^b  oereinigten.  ®ag  fc^mefelfaure  D^atron  bleibt  bann  ^laffio  in 
ber  f^lüffigfeit.  ®iefe  Saugen  fann  man  ba^er  jur  gabrifation  oon  Sieu* 
miebergrün  oermerten,  unb  jmar,  ba  bag  ©lauberfalj  megen  feineg  neutralen 
©er^alteng  nid)t  mit  in  ©etrad)t  fommt,  mie  einen  oerbünnten,  arfenige  ©öure 
ent^altenben  (Sffig.  ®ie  ang  ber  ©ermenbung  oon  100  £ln.  beftiüierten 
(Srnnfpang  refultierenbe  Sauge  fann  man  anfe^en,  alg  enthalte  fie  nod)  Vs 
(Sffigg  ober  ber  Sffigfäure  nnb  20  2;le.  ^Irfenif,  ebenfo  bie  oon  136  ^Xln.  effig* 
faurcm  D^atron  mit  125  5£ln.  ^upferoitriol  oerbleibenbe  Sauge,  mäf)renb  bie 
©rüljc  Oon  ©rnnen,  ju  meld)en  man  nad)  obigem  ©erfal)ren  3.  b)  nur  40  5lle. 
<gffigfänrel)t)bvat  alg  (Sffig  ober  effigfanreg  9^atron  angemenbet  ^atte,  alg  20  Sie. 
Slrfenif  unb  20  Sie.  @ffigfäuref)t)brat  ent^altenb  betrad)tet  unb  mieber  benulgt 
merben  fann. 

2lug  ben  bei  ber  arfenigen  ©äure  angeführten  ©rünben  merben  bie  Sin» 
richtungen  jur  ©thmeinfurtergrünfabrifation  ftetg  in  luftigen  ©ebäuben  an» 
gebracht,  mo  bie  Sämpfe,  bie  beim  ^od)en  beg  51rfenifg  mit  SSaffer  unb  nach 
bem  3ufßinmenlaffen  ber  glüffigfeiten  big  jum  Srfalten  fid)  fortmäl)renb  ent» 
mideln,  lei^t  abjiehen  fönnen.  Dbrnol)!  man  fich  oor  bem  ©taube  beg  Slrfenifg 
unb  ber  grünen  f^^arben  felbft,  fomie  oor  bem  ©erühren  ber  f^lüffigfeit  möglic^ft 
in  ad)t  nimmt  unb  bie  §änbe  ftetg  rein  ju  halten  fud)t,  ba  fith  unter  bie 
f^ingernägel  lei^t  grüne  garbe  feftfeljt;  obmotjl  man  ferner  beim  ©ieben  unb 
©erpaden  biefer  f^arben  alle  mögli^e  ©orficht  anmenbet:  fo  bleibt  eg  hoch  nicht 
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oue,  ba^  bie  ^Irbeiter  nad)  unb  nad)  öon  ber  fogenannten  ^Irfenifh-anr^eit 
befallen  werben,  (grfa^rungggentä^  gibt  eS  and)  fein  Spittel,  ber  tranf^eit 
tiorjnbeugen,  weld)e  mit  ^Brennen  gwifc^en  ben  SSeinen  unb  an  ben  C>oben 
beginnt,  worauf  festere,  ebenfo  wie  bie  SBor^aut  beg  männlichen  ©liebeg,  eiternb 
werben,  ^uf  biefelbe  5lrt  unb  gleichzeitig  entfteht  ein  trennen  unb  nochher 
ein  ^ugfchlag  um  bie  ^^afenwurjel  unb  ^fiafenlöcher  hei^um*  -^ült  man  fid) 
bann  nid)t  »on  biefer  Arbeit  entfernt,  fo  fann  man  halb  nicht  mehr  gehen  aug 
bem  ©runbe,  weit  ber  ©^merj  jwif^en  ben  ©einen  unb  §oben  bur^  bie 
^ieibung  bei  ber  ©ewegung  unerträglid)  wirb.  ®ie  Äranfheit  hat  übrigeng 
feine  böfen  folgen  nach  toenn  man  fid)  3  big  4  Soeben  öon  ber  in 

9iebe  ftehenben  Strbeit  entfernt  hält,  fo  heilen  bie  Sunben  ohne  aHeg  Butun 
ZU,  ohne  S^larbe  ober  9lachteit  z«  hinterloffen.  3n  gobrifen  wechfett  man  atfo 
rechtzeitig  mit  ben  5lrbeitern  in  biefer  ©rand)e  ab,  unb  bie  Srfcheinung  oer* 
urfad)t  bann  feine  weiteren  Unannehmlichfeiten. 

3)ie  garben,  bie  auf  biefe  3lrt  bargefteHt  werben  unb  unter  obigen  oer* 
fchiebenen  9?omen  im  Raubet  oorfommen,  ebenfo  bag  9^euwiebergrün,  weniger 
bag  SJiineratgrün,  finb  natürtid)  giftig,  bie  erfteren  nod)  mehr,  ba  fie  oft  freie 
arfenige  ©äure  entholten,  bie  bei  ber  ©ereitung  mit  nieberfaHen  fann.  ©ehr 
leibige  3nfätte  unb  Umftänbe  fönnen  aug  ihrer  rüdfichtgtofen  ober  unoorfidjtigen 
iJlnwenbung  Ijertoorgehen,  wooon  id)  fotgenbeg  Stempel  anführen  wid.  3;dh 
trug  nämtid)  einige  3fit  eine  9Jiüije  mit  inwenbig  grün  lädiertem  Seberf^ilbe, 
ebenfo  befanb  fid)  inwenbig  um  bie  StRüfee  hetum  atg  Butter  ein  fd)mater 
©treifen  biefeg  lüeberg,  bag  beim  3luffe^en  bag  §aor  unb  bie  freie  ©tirn  be» 
rührte.  3ln  biefer  bilbeten  fi^  in  furzer  3eit  feh^  fthmerzhafte  unb  eiternbe 
knoten,  toon  benen  ich  i’alb  einfah,  ba^  fie  non  ber  arfenigfäurehaltigen  garbe 
beg  gutterg  herrührten,  ©ie  oerfchwanben  nach  furzer  3eit,  alg  ich  t)ie  ÜRü^e 
ablegte,  famen  aber  wieber  zurüd,  atg  id)  biefelbe  SSRü^e  zum  ©erfud)e  unb  zur 
^onftatierung  ber  Sirfung  ber  garbe  nod)  einmal  in  ©ebrauch  nahm. 

3111c  bie  oben  genonnten  Farben  laffen  fidh  atg  Öl»  unb  Safferfarben 
gebrauchen,  finb  aber  um  fo  fd)Wcrer  zerreiblid),  fc  grobförniger  unb  bunfler  fie 
finb,  beden  in  Öl  ni^t  befonberg,  trodnen  aber  zienilid)  gut.  ®ie  Farben 
ftehen  fehr  gut  gegen  Suft  unb  Sicht,  werben  aber  burd)  fchweflige  3lugbün* 
ftungen  gebräunt.  3luf  frifd)em  Äalf  laffen  fie  fid)  nicht  anwenben,  benn  ber 
t^falf  entzieht  ihnen  bie  (Sffigfäure,  unb  eg  bleibt  gelbgrüneg  arfenigfaureg 
Äupferophb  zurüd,  weld)eg  feine  angenehme  garbe  unb  wenig  f^cuer  befitjt. 

3hr  ©erhalten  gegen  ttjammoniaf,  in  bem  fie  fich  mit  blauer  garbe  auf» 
löfen,  lä^t  fie  leicht  Oon  fold)en  grünen  f^arben  unterfcheiben,  welche  feine 
kupferfarben  finb.  ©on  anberen  kupferfarben  aber  unterfd)eibcn  fie  fid)  fchon 
im  Eulern  burch  bie  ou|erorbentlithe  Sebhaftigfeit  unb  ben  ©lanz  ihrer  f^arbe 
fo  auffadenb,  ba^  eine  ©crwe^glung  faum  mögli^  ift. 
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6.  @c^eelfd)e8  ®rün. 

3d)  ^abe  fd)on  bemerft  (©.  391),  ba^  ba§  9)fineralgrün  in  bem  Sanbe, 
W)o  @d]eete  tebte,  btejen  9^amen  füljrt.  3;n  3)eiitj^tanb  fommt  ein  anbereS 
@iün  unter  biefem  Miauten  t»or  nnb  jwar  tion  t)erfd)tebener  garbe,  fo  bo^  faum 
auSgemoc^t  ift,  raaS  man  gegenmärtig  unter  ©djeelfc^em  @rün  üerfte^t. 
SDieientge  0orte  grüner  garbe,  bie  i(^  am  meiften  in  ©eutfd^Ianb  unter  biefer 
33enennung  angetroffen  ^abe,  mirb  fo  bargeftedt,  ba^  man  eine  fo^enbe  luf* 
töfung  üon  50  kg  eifenfreiem  Äupferüitriol  nnb  eine  foc^enbe  2luflöfung  oon 
45  kg  guter  calcinierter  ^ottafd}e,  in  melc^er  eine  gro^e  ?9lenge  SIrfenif  auf* 
gelöft  i|t,  gemöt)nlic^  33  “ißroj.  oon  ber  S!)Jenge  beö  ^upferoitriols,  unter  Um* 
rühren  ^ufammengie^t.  3)en  ^edgrünen  iJJieberfc^Iag  mäfc^t  man  einige  SD^iate 
au8  nnb  trodnet  i^n  bann  in  unregelmö^igen  ober  gef}re§ten  ©tüden.  ®ie 
^arbe  ift  fet)r  bedenb  nnb  al8  Öl*,  SBaffer*  nnb  ^alffarbe  öermenbbar. 

7.  9}Jiti8grün,  ^a^}ageigrün. 

Unter  ben  oorftel)enben  i8ejeid]nungen  fommen,  neuerbing§  ^mar  feltener, 
nid)t  adein  gelblid)ere  ober  meniger  gelungene  ©orten  oon  ©djioeinfurtergrün 
oor,  fonbern  auc^  eigene  ©emenge  oon  bem  oor^ergeljenben  ©c^eelf^en  ®rün 
nnb  ©d)meinfurt ergrün,  ßiir  ^erftedung  folc^er  @emifd)e  mirb  febeg  ber 
®rüne  für  fid)  bereitet,  ba§  ©d)eelfd)e  ®rün  gut  auögemäffert  nnb  bann  mit 
©d)toeinfurtergrün  gemengt,  big  bag  erhaltene  (Srün  bie  red)te  9?üance  l)at. 
2Birb  eg  an  nnb  für  fic^  nid)t  Ijart  genug,  fo  meugt  man  eg  mit  bünnem  Seim* 
maffer  an  nnb  trodnet  hierauf,  f^ür  einen  gefd^idten  SJJaler  finb  biefe  (Srüne 
ganj  entbeljrlid).  ©ie  Oerljalten  fid^  bei  if)rer  Slmoenbung  natürlid)  ganj  loie 
bie  einzelnen  33eftanbteile,  alfo  loie  bie  @rüne,  moraug  fie  gemifd)t  loorben  finb. 

8.  „©iftfreie  ÖJrüne".  ^upfergrüne. 

©eitbem  bag  ®uignetfd)e  @rün  erfunben  ift  unb,  loie  unten  angeführt 
loerben  loirb,  unter  oerfd^iebenen  9?amen  unb  oerf^ieben  nüanciert  im  ^anbel 
oorfommt,  fönnen  folgenbe  färben  nid)t  me^r  bamit  fonturrieren,  loeil  fie  fid) 
loeber  in  fo  fd^önen  9^üancen  Ijerfteden  laffen,  no(^  bidiger  finb,  abgefel)en 
baoon,  ba§  man  biefe  korben  eben  aud)  nur  rclatio  „giftfrei",  nämlid)  nur 
aug  bem  ©runbe  fo  nennen  fann,  loeil  fie  feinen  3lrfenif  enthalten.  'I)iefe  finb ; 

a)  @l§ner§  ®rün. 

Unter  bem  Dfamen  „giftfreieg  ©rün"  fommt,  nadjbem  auf  bie  gefö^r» 
Iid)e  Wnioenbung  ber  arfenifl)altigen  ©rüne  feiteng  mef)rerer  9?egierungen  auf* 
merffam  gemad)t  unb  in  me()reren  Säubern  biefelben  ganj  oerboten  finb,  eine 
grüne  f^arbe  in  ben  ipoubel,  bie  ^loar  arfeniffrei  ift,  aber  aug  einer  Tupfer* 
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färbe  beftef)t.  @8  gibt  baüon  üerfi^iebene  9^üancen,  non  33Iaugrün  biß  ®etb* 
grün;  fie  fönnen  fid)  freilich  an  ©d)ön^ett  nod)  lange  ntd)t  mit  ben  feurigen 
arfenill)altigen  färben  meffen,  bod)  niu§  mon  gefte^en,  ba^  bie  iliüancen  gut 
finb  unb  uiel  feuriger,  alö  bie  ber  grünen  Ultramarine. 

®a§  @rün  fann  erhalten  merben,  mcnn  man  einerfeitö  eine  ^ufjfernitriol* 
löfung  mad)t,  anbererfeitS  eine  3lbfod)ung  non  ®elbl)olj,  bie  man  mit  etma 
1  ^;ßroj.  in  äöaffer  gelbftem  Seim  nermifc^t  unb  Hären  lä^t.  9Jlan  fe|t  ber 
ÄupferoitrioHöfung  bie  geflärte  ®elbl)oljabfod)ung  ju,  nerfe^t  baö  ©emifd)  mit 
10  bis  12  ^roj.  fdHt  alSbann  mit  einer  ^ali»  ober  S^otronlauge, 

bis  oüeS  Tupfer  gefällt  ift,  unb  bläut  fd)lie^tid)  mit  t^louge  etmaS  nad). 
!DaS  ®rün  mirb  beim  Slrodncn  noch  ein  wenig  bläutid)er.  Se  mehr  ®elb* 
holjabfo^ung  mon  anwenbet,  befto  gelblid)er  wirb  baS  @rün. 

äRan  fann  bie  9^üonce  beliebig  unb  niel  fid)erer  erreidjcn,  wenn  man  mit 
bem  (Selbhotje  erft  einen  gelben  Sad  unter  ^nwenbnng  non  3ronfalj  unb  Äali 
bereitet.  5lnbererfeitS  bereitet  man  Sremerblau  unb  wäfd)t  baSfelbe  gleichwie 
ben  gelben  Sad  anS.  ^tlian  mif(^t  alSbann  non  bem  gelben  Sade  fo  lange  jum 
33remerblau,  beibe  in  Soffer  aufgerührt,  bis  bie  gewünfdjte  fJiüance  erreicht  ift, 
worauf  man  noth  einmal  entwäffert,  abfiltriert  unb  trodnet.  ®iefe  f^orbe  ift 
inbeffen  fehr  empfinblid),  jwar  nid)t  gegen  baS  Sid)t,  aber  gegen  geuchtigfeit 
unb  fd)Wefelholtige  fünfte;  fie  lä§t  fich  olS  ^olH  unb  Safferfarbe  benu^en;  in 
Öl  bunfelt  fie  fehr  nad)  unb  ift  fehr  gut,  eine  @igenfd)aft,  bie  fie  nom  ©remer» 
blau,  baS  fie  enthält,  befommen  hot- 

b)  Sinnj^unfergrün.  ©enteleS  ®rün. 

(Sin  (Srün,  boS  nur  eine  beftimmte  ftetS  gleid]e  fRüonce  hat  unb  fid)  jeben* 
follS  mit  ben  norljergehenben  giftfreien  ©rünen  in  feber  ißejiehung 
meffen  fann,  ift  baS  fogenannte  jinnfaure  ^uf)feroi'hb,  welches  man 
auf  t)erfd)iebene  Seife  herftellen  fann. 

1.  Soft  man  125  'Ile.  Äupferoitriol  ouf  unb  feljt  baju  eine  Söfung  non 

59  l:in.  metat(ifd)em  ^n  fo  oiel  ©alpeterfaljfäure,  als  jur  3Iuflöfung 

nötig  ift,  fällt  alSbann  mit  Slotronlauge ,  bis  in  ber  gemifd]ten  obigen  Söfung 
fein  Slieberfd)lag  mehr  erfolgt,  fo  erhält  man  eine  grüne  S3erbinbung,  bie  nur 
auSjuwafd)en  unb  ju  trodnen  ift. 

2.  ?!Jian  bereitet  fid)  jinnfaureS  fliatron  ober  3innojt)l)  *  ^^iatron  auf  bie 
Seife,  bo^  mon  100  He.  falpeterfaureS  9latron  mit  59  Hn.  metallifd)em 
3inn  glüht,  waS  in  guten  heffifd)en  Hegeln  erfolgen  mu^,  wobei  eine  geringe 
lBerf)uffung  eintritt,  löft  bann  bie  geglüljte  fDJaffe  in  oerbünnter  fRatronlauge 
auf,  lä^t  fie  Hären  unb  oerbünnt  mit  Soffer,  fliachher  fäHt  man  mit  biefer 
Söfung  eine  falte  Söfung  bon  Äupferbitriol,  wobei  man  einen  rotgelben  '»Jiieber* 
fd)lag  erhält,  ber  nach  unb  nad)  beim  ^nSwafd)en  unb  Hodnen  fchön  grün 
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ratrb,  unb  btefelbc  53erbtnbung  tft,  rate  bie  bet  bem  öorigen  SSerfa^ren  geraonitene. 

btefer  SRet^obe  erhält  «tan  ba§  @rün  raett  btütger. 

3.  Soft  man  59  $te.  metanifii)e8  ©aljfönre,  raoüon  man  nur 

fo  öiet  anraenbet,  al8  gerabe  nötig  tft;  bringt  man  atSbann  biefe  Söfung  in  bie 
oon  125  Stn.  ^«^jferoitriol,  fo  ert)ält  man  einen  ganj  meinen  ungefärbten 
S^ieberfc^tag  oon  jinnfaurent  ^upfcroj:^bul  (bie  ßwfctmmenfe^ung  biefer  33er* 
binbung  ift  noc^  nic^t  unterfttd)t) ,  raet(^er  nac^  unb  nac^  grün  rairb.  ßinmat 
ert|ielt  ic^  bei  3tnraenbung  oon  bafifc^  falpeterfaurem  ^upferojc^b  einen  blauen 
5Rieberfct)tag ,  ber  ebenfaüö  nac^t)er  fcf)ön  grün  ratirbe.  3(uct)  biefe  ®rüne 
mürben  firf)  na^  bem  3tuöraaf^eu  not^  mit  33remerblau  ing  33taue  nüoncieren 
taffen  unb  baburd^  gerate  feuriger  raerben,  atS  bie  ©emif^e  mit  gelben  SacEen. 

c)  ßuf)Itnann§  ®rün. 

©agfctbe  ftettt  ein  bafif^eg  Äu|)ferd)lorib  bar  unb  rairb  bargefteüt 
burc^  (gr^igen  tion  2  äqnioatentgerai^ten  Äatf  mit  3  ^quioateut* 
geraid^ten  l?upferd)torib,  raobei  bag  letztere  ftetg  im  Überfd^u^  oort)anben  fein 
mu^.  Seiner  9tüancc  nad)  gleidjt  bag  ^u^tmanng  ®rüu  faft  gänjtid) 
bem  Sd^raeinfurter  ®rün  unb  befi^t  and)  bie  Sigenf^aft  beg  teljteren,  ben 
f^arbenton  bei  fünftlidjem  Si^t  beiju^atten.  3ltterbingg  ift  bie  f^arbe  im  atl* 
gemeinen  eine  raeniger  reine,  atg  bie  beg  ©djraeinfurtergrüng,  bod^  befi^t  fie 
üor  biefem  bie  33orteite  ber  größeren  ^attbarfeit,  SiÜigfeit  unb  geringeren 
©iftigteit. 

d)  ßafjetmannS  ®rün. 

§infid)ttid)  beg  f^euergtanjeg  fommt  biefe  f^^arbe  bem  S^raeinfurtergrün 
am  näd)ften.  Sie  befielt  aug  einer  bafifd^en  Än^jferfutfatoerbinbung,  un* 
gefä^r  non  ber  ßufammenfefjung 

CuSO^  +  3Cu(OH)2  +  4H2O, 

unb  rairb  bargeftetit  aug  4  2tq.=@era.  ^uttferoitriol  unb  3  ^q.*®era.  i)?atriunt* 
acetat.  3)ie  Söfungen  beiber  Satje  raerbeit  big  auf  100®  ert)i(jt  unb  bei  biefer 
Temperatur  fc^nett  jufamntengegoffen.  Ter  ^)iieberfd)tag  fann  üorfidEjtig  mit 
Oerbünnter  9?atrontauge  bepanbelt  raerben,  raoburd^  bie  f^arbe  noc^  feuriger 
rairb;  bei  attjutanger  (Sinrairfunggbauer  entftept  feboc^  ein  unfdiöner  btöutidjer 
f^arbton. 

e)  Srbgrün,  Sßerbeter. 

@g  rairb  eine  3tuffd)tämmung  oon  treibe  ober  Äatfmitd)  in  Sßaffer  be* 
reitet  unb  in  biefetbe  eine  Söfung  bon  ^upfernitrat  eingegoffen;  nad)  einigem 
Umrlt^ren  rairb  abfi^en  getaffen,  bie  ftare  gtüffigfeit  abgewogen  unb  neuerbingg 
^upfernitrat  pinjugefügt.  Tieg  rairb  fo  lange  raieberpolt,  big  bie  geraünfd^te 
iRüance  erreid)t  ift.  3ttg  Dtfarbe  rairb  33erbeter  botb  f^raarj,  atg  Sßafferfarbe 
mi^farbig,  bodt)  eignet  er  fid^  gut  für  ben  Tapetenbrudf. 
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f)  6rlauer  ®rün. 

?[Ran  tö[t  100  kg  ^upferüitriol  unb  30kgÄod)falj  in  faüem  SBafjev 
auf  unb  fä§t  be^ufS  ^Ibtlärung  flehen.  ®ann  f(i)Iämiut  man  40  kg  Sßtener^ 
fall  mit  SBaffer  auf  unb  paffiert  buv^  ein  feineö  ©ieb.  -Sn  biefe  ^oltmitd) 
mirb  nun  bie  ^upferfatjtöfung  unter  Umriif)ren  einflie^en  gelaffen  unb  ber 
fJJieberf^Iag  abfi^en  getaffen,  morauf  er  breimat  mit  reinem  SBaffer  auögefü^t 
mirb.  3n  ben  ifiieberfcfjtag  rairb  alöbann  eine  Söfung  üon  10  kg  normotem 
Ä'aliumdjronmt  uorfictjtig  eingerüf)rt,  big  eine  burdjaug  innige  9Jiif^ung  erjielt 
mirb,  morauf  bie  SJiaffe  breimat  auggemäffert  mirb.  ®ie  .^anbetgf orten  ftettt 
man  bar  bur^  33ermif(^en  mit  ©c^merf^at  ober  3Bicnermei§,  auc^  ©t^tämm* 
treibe  (20  big  80  3:ie.). 

g)  33ütlel)§  @rün,  SÖorfupfergrün. 

®agfelbe  ftettt  borfaureg  Tupfer  bar  unb  mirb  bargefteHt  burc^  idug- 
fättung  in  ber  ^ätte  oon  20kg  Äupferoitriot  mit  30kg  33oraj;  ber  bla§* 
grüne  9^ieberfd)tag  mirb  mit  tattern  SBaffer  auggemafc^en  unb  bei  fe^r  mäßiger 
5Iemperatur  getrodnet,  meit  fonft  eine  ^e^fefeung  ftattfinbet.  hingegen  tann 
ber  itJieberf^tag,  oug  bem  otteg  SBaffer  entfernt  morben  ift,  fetbft  big  jum 
ftarten  ©tütjen  ertjiljt  merben.  3;e  nad)  ber  ©tü^temperatur  er^ätt  man  oer* 
fc^iebene  9Züancen  ber  f^arbe;  nad)bem  bie  bem  jtieget  entnommene  'ißrobe  bie 
gemünfc^te  9iüance  jeigt,  mirb  ber  S^iegetin^att  rafd)  abgetüt)tt.  ®ie  f^arbe 
eignet  fid)  atg  Öt*  unb  “Ißorjcttanfarbe. 

h)  ^g^l)tifd)  58Iau 

ift  ein  ^ufiferfititat  unb  ftettt  eine  bto^grüne  f^^rbe  bar,  bie  ftarfe  ©tü^^i^e 
Oertvögt,  of)ne  fid)  ju  oeränbern.  7  kg  meiner  Duarjfanb,  1,5  kg  ^upferoj^b, 
2,5  kg  treibe  unb  600  g  ©oba  merben  jufammengefd)moljen,  big  bie  ©tag* 
bitbung  oottenbet  ift,  morauf  bie  SJiaffe  in  äßaffer  gegoffeu,  gemol)ten  nnb  ge' 
fdjtämmt  mirb. 


B.  ©time  ©tjromojljbfarbcn, 

1.  ©^romgrün.  ©^romoj'^b,  CrgOg. 

3)ie  33enennung  ©t)romgrün  mirb  in  neuerer  3eit  fomot)t  im  f^arben* 
t)anbet  mie  feiteng  ber  garbenfabriten  oietfad)  mi^brduc^tic^  angemenbet,  üDiefer 
^JJame  be3eid)uet  urfprüngtid)  unb  in  feiner  ri^tigen  SSebeutung  tebigtid)  bag 
©^romo);t)b,  mä^renb  tatföd)tic^  unb  in  burd)aug  ungere^tfertigter  Stöeife 
and)  bie  grünen  ©emifd)e  oon  33 tau  mit  ©^romgetb  oerft^iebener  i)?üance, 
fomie  anbere  grüne  garben  abmetd)enbcr  3ufantmenfe<juug  atg  „©^romgrün" 
bejcidjnet  merben. 
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“Dag  eigentli^e  (S^romgrün  befielt  au§  (S^romof^b:  CrgOs,  bo8  an  bei* 
am  ?i^te  unb  im  freuet,  foraie  in  Säuren,  jogar  ben  ftärfften,  unüer= 
änberUd)  ift.  Seine  garbe  ift  febod^  nic^t  glänjenb,  öielme^r  matt,  etma«  in« 
©raue  ge^enb,  unb  ba  ba«  (S^romoj^b  noct)  baju  einen  §o^en  ‘’^rei«  ^t,  fo 
mirb  e«  jetten  öon  SRatern,  jonbern  meift  nur  bei  ^or3et[anbeforation  unb 
jmar  hierbei  au«  bem  ©runbe  angemenbet,  meit  e§  jeuerbeftänbig  ift, 

3nr  ©arftettung  be«  S^romojtjb«  bebient  man  fid)  be«  bopj)ett*d)rom» 
fauren  Äati«  at«  9^o^materiat,  inbem  man  biefem  Salje  Sauerftoff  unb  ^ati 
auf  eine  geeignete  SBeife  entjiefjt,  fo  ba^  nur  bie  33erbinbung  Cr2  03  jurlid» 
bleibt.  @8  gibt  mehrere  Söege,  biefe  (Sntjie^ung  au«3ufü^ren. 

a)  93^an  gtü^t  ein  ©emenge  non  Äortoffetftärfe  ober  mit  Satjfäure  au«* 
gezogener  “ißapiermaffe  non  gemahlenem  ^otj  (C^oljftoff,  3eßulnfe),  metche« 
beim  53erbrenuen  nur  eine  Spur  5tfd)e,  au«  ^iefetfäure  beftehenb,  hintertaffen 
mürbe,  mit  rotem  chromfaurem  Äati  unb  jmar  1  St.  be«  te^teren  mit  Vs  ^cit 
obiger  Stoffe,  hierbei  rebujiert  ber  Äohtenftoff  ber  genannten  organif^en 
Stoffe  bie  Shromfäure  ju  ©hromoppb  unter  gtei^jeitiger  3Bitbung  non  lohten* 
fäure,  rcetd)e  fidh  teit«  mit  bem  ^ati  nereinigt,  teit«  au«  ber  fchmetjenben 
Straffe  entmeicht: 

2K2Cr207  +  3C  =  2Cr203  -f  2K2CO3  -f  COg. 

S)a«  in  SBaffer  tö«tithe  fohtenfaure  ^ati  mirb  bann  burch  3tu«mafd)en 
non  bem  untö«tichen  ©h^^moppb  getrennt. 

b)  9}tan  gtüht  ein  innige«  ©emenge  non  boppett*^romfaurem  ^ati  mit 
V4  St.  S^mefetbtumen.  Ser  S^mefet  mirft  hi^t  mie  norhin  bie  Äohte  unter 
33itbung  non  fchmefetfaurem  ^?oti: 

K2Cr2  07  +  S  =  CraOs  +  K2SO4. 

Seltene«  ift  in  äBaffer  tö«ti(h  unb  fanu  batjer  ebenfatt«  nom  Shromoppb 
burd)  ^u«mafd)en  getrennt  merben.  Sin  Überfdhu^  non  Sdjmefet  entmeicht  bei 
fortgefe^tem  ©tühen. 

Sa«  ©tühen  fann  in  beibeu  f^ätlen  bei  fteinerer  f^abrifation  in  einem 
tteinen  Schmetjofen  unb  in  hfffifd)en  Siegetn  erfotgen.  Sie  5Dioffe  fommt 
3unäd)ft  in  f^tu^  unb  mirb,  menn  bie  ^fJeaftion  norüber  ift,  mieber  fejt,  aber 
porö«.  3Ran  nimmt  bann  bie  Sieget  au«  bem  f^euer.  Sie  SJlaffe  tä^t  fich 
nach  bem  Srfatten  tei^t  non  ben  Siegetmänben  obtöfen  unb  mirb  bann  in  niel 
SBaffer  gemorfen,  um  bie  Satje  au«ju3iehen,  mobei  ba«  ©rün  at«  feine«  'ißutner 
jurüdbteibt.  S«  ift  jmedmä^ig,  ba«  te^tere  na^  bem  Srodnen  noch  einmat  ju 
gtühen,  um  bie  etma  unnerbrannt  gebtiebene  ^ohte  nadjträgtidh  ju  nerbreuuen 
ober  abgefchiebenen  Sd)mefet  ju  nerfagen, 

c)  9JJan  mifd)t  faure«  ^romfaure«  ^ati  mit  Vs  <Sattniaf  unb  erhi^t 
ba«  ©emenge,  ba«  nad)  unb  nach  ben  Sieget  getragen  mirb.  Sie  9^ebuf* 
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tion  ber  (S^romjciurc  bewirft  §ter  ber  im  Slntmoniaf  beö  ©almiafg  ent^Itene 
iffiafferftoff ; 

KgCraO^  +  2NH4CI  =  CrgOg  +  2  KCl  +  4  HgO  -f  Nj, 
raä^renb  S^lorfaüimt  entftef)t,  ba«  ebenfo  auggen)afc[)en  werben  fann,  wie  bie 
bei  ben  oor^erge^enben  9Jiet^oben  gebilbeten  ©olje.  ^ei  biefem,  wie  bei  ben 
erften  beiben  35erfa§ren  mu§  natürlich  baö  boppelt  =  c^rotnfaure  ^ali  juüor 
puloerifiert  werben,  wa8  bei  größerem  53ebarfe  auf  einem  f leinen  ^ollergange 
gefdje^en  fann.  ©atmiaf  fann  ber  in  gönn  eineiS  ^riftaHme^leS  im 

Raubet  üorfommenbe  benuljt  werben. 

jDie  Ausbeute  anö  100  jlln.  bopf3ett'^romfauren  ^atiö  beträgt  je  nai^ 
ber  S^ein^eit  beö  letzteren  etwa  50  biö  53  jJte.  ^^romoj^b. 

ift  felbfttierftänbUd),  bafe  man  fic^  jur  gabritation  be§  (Sf)romoj^b8 
nad)  einer  ber  obigen  9)iet^oben  im  größeren  äJia^ftabe  jwedmä^ig  eine§ 
glammofeng  Oon  entfpre^enber  ®rö^e,  unb  jwar  am  beften  eineö  folgen 
bebient,  wie  er  für  ®uignet8  @rün,  beffen  ©ewinnnng  unten  befd)rieben 
wirb,  jur  2tnwenbung  gelangt. 

(S8  gibt  nod)  anbere  Söege,  baö  Sf)romoi-t)b  ^erjufteHen,  welche  aber  Weber 
ein  fd)önere8  noc^  biüigereö  'ißrobuft  liefern  alö  na^  ben  obigen  53erfa^ren. 
'äRan  fann  e8  j.  33.  gewinnen  burc^  @Iüt)en  be8  awS  Sb^’onxo^'^bfaljen  mit 
Sflfalien  gefädten  S^romoj^b^iibrat«,  er^ft  barauS  aber  nur  ein  unanfe^n= 
fi^e§  ®f)romo5t)b. 

@ine  wichtige  unb  f^öne  grüne  garbe  ift  baö  waffer^aftige  Shromojh^, 
baS  wef(^e8  feboch  auf  befonbere  3Beife  bereitet  fein  mu^. 

'I)enn  bei  ber  eben  angeführten  gädung  oon  (Shromojchbfoljen  mit  3lffalien 
erhält  man  nur  ein  ^t)^rat  oon  fo  wenig  anfpred)enber  bfaugrüner  garbe,  ba§ 
foI^eS  al§  dRalerfarbe  gar  feine  Stnwenbung  finbet.  ^Dagegen  tä^t  fid)  mittefö 
einer  anberen  nadjfofgenb  ju  befdhveibenben  SRethobe  ein  Sh^omoj;t)bht)^tat  her* 
fteden,  welches  eine  fehr  fdpne  garbe  hat  unb  unter  oerfd)iebenen  9^amen  teils 
rein,  teils  burch  S^^fd^e  nüanciert  im  .ipanbel  oorfommt. 

2.  ©uignetSgrün.  Vert  virginal.  Vert  Peletier.  'äRittlerSgrün. 
©maragbgrün.  (Shromoj:hbhh^^'ate. 

©uignetSgrün  ift  nad)  einer  befonberen  SRethobe  erhaltenes  Shroni* 
of^bhhbrat  unb  frei  oon  nüancierenben  3afä|en. 

Um  eS  her3ufteden,  erhi^t  man  1  3d.  )3uloerifierteS  bopbelt*d]romfanreS 
Äali  mit  3  2:in.  friftallifierter  33orfäure  jum  bunfeln  Ü^otgtühen.  hierbei 
fdjäumt  bie  5[Raffe  ungemein  auf,  erftarrt  bann  ju  einem  bai'öfen,  na^h  bem 
(ärfalten  fdiwarjgrünen  ©^wamme,  ben  man  mehrere  SRale  mit  heilem  Söaffer 
auSfod)t.  ®aS  Söaffer  löft  babei  33orfäure  unb  borfaureS  Äali  auf,  bie  wieber 
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ju  (Sute  gemad)t  werben  fönneit,  wä^renb  ba«  S^roino3:t)b^l)brat,  neränber* 
Iid]e  fleine  9)lengen  ^Sorfäure  entl)altenb,  jurücfbl eibt.  ®iefeö  (5§romo^'i)b* 
^l)brat  ift  bie  ^ter  in  Stiebe  fte^enbe  garbe. 

^er  c[)emtfd)e  55organg  beim  ©djmeljpro^eB  fd)eint  nac^  folgenbem  ©^ema 
311  nevlaufen: 

KaCraO;  +-  I6H3BO3  =  Crg  (6407)3  +  K2B4O7  +  30  +  24H.2O. 

^)aö  S^romtetraborat  jerfättt  bei  ber  ^e^anblung  mit^ßafjer  in  S^rom^ 
oj:i)tetraf)l)brat  (®uignetögrün)  unb  Sorfäure  nad)  ber  ©leic^ung: 

Cr2(B407)3  +  2OH2O  =  Cr20(0H)4  +  12H3BO3. 

2)ion  tann  jwar  öerfudjöweife  bie  D^)eration  im  fleinen  in  einem  ^or* 
jeflan*  ober  S^ontiegel  nornef)men,  wobei  fie  fe^r  gut  gelingt;  aber  anfet)nlic^e 
9}iengen  laffen  [id)  jo  nid)t  erjeugen  wegen  be8  ^uffd)äumen8  ber  5Jtijd)ung, 
bie  jd)on  in  Heiner  9)ienge  beim  (!£rl)i|en  ben  ganjen  9iaum  beö  2;iegelä 
erfütten  würbe. 

j^abrifotion  non  @uignet6grün  benul^t  man  bal)er  einen  bejonbcren 
für  biefen  f^ejiellen  fonftruierten  unb  nur  für  ben  (elfteren  in  Oebranc^ 
ju  ne^menben  f^lammofen.  fJiac^bem  biefer  Dfen  big  jur  geeigneten  Sem* 
^jeratur  erlji^t  ift,  wirb  bie  obige  3Jiifd)ung  in  benfelben  eingetragen,  ©ie 
fdjiniljt  bann,  bläl)t  fid)  auf  unb  wirb,  wenn  fie  bunfel  rotgtül)enb  geworben  ift, 
l)erauggefto^en.  hierauf  wirb  ber  Ofen  mit  neuer  ?[Rifd)ung  bef^idt  unb 
biefeö  55erfa^ren  im  ununterbrodjen  fortlaufenben  Setriebe  nac^  Sebürfnig 
wiebcr^olt. 

3um  ^ugfod^en  fann  man  fic^  fowo^l  fupferner  Äeffel,  aber  beffer  (löl^er* 
ner  ^ufen  bebienen,  in  bie  man  längere  ßeit  einen  jDampfftrom  ju  leiten  l)at. 
Sei  met^obifc^em  unb  öfonomif^em  Setriebe  ber  f^abrifation  oerwenbet  man 
aug  unten  näl)er  gu  erörternben  ©rünben  ni^t  met)r  Söaffer,  alg  unbebingt 
erforberlid)  ift.  Oie  erfte  tonjentrierte  ?auge  wirb  gefammelt,  bie  jweite  Sauge 
non  neu  aufgegebenem  SJaffer  oerwenbet  man  ftatt  Söaffer  ju  neuen  5lb* 
fod)ungen  frifc^er  ©^meljen  ufw. 

(Sg  ift  nämlid)  bei  bem  jiemlid)  t}ol)en  ‘jfJreife  ber  Sorfäure  tnidjtig,  ba§ 
man  mögltd)ft  oiel  baüon  wieber  gewinnt.  Oie  Sorfäure  ift  teilg  in  freiem 
3uftanbe,  teilg  gebunben  on  ^ali  in  ben  wäfferigen  ^ugtod)ungen  ber  ©t^melje 
enthalten.  2Benn  biefe  Saugen  ^inrei^enb  fonjentriert  finb,  fo  oerfe^t  man  fie 
in  fupfernen  ober  liöljernen  ©efä^en  mit  einem  Überfd)u§  oon  ©aljfäure, 
weld^e  anc^  bie  an  bag  Äali  gebunbene  Sorfäure  freimadjt,  bie  bonn  in  ber 
Äälte  in  weiten  Slättd)en  angfriftallifiert.  9Jion  begnügt  fid)  mit  biefen  Sor* 
fäurefriftatlifationen  unb  nur  in  wenigen  fällen  wirb  eg  fid)  lotjuen,  oud)  bie 
in  ber  5!}iutterlauge  enthaltene  Sorfäure,  fowie  bag  burd)  ben  ©aljfäurejufa^ 
gebilbete  Shlorfalium  nod)  311  oerwerten,  eg  fei  benn,  ba§  bie  Oarftellung  ber 
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gorbe  in  einer  ^emijdjen  gobrif  erfolgt,  n)elc^e  bie  unmittelbare  ^fnmenbiing 
foId)er  laugen  ju  anberen  ermöglicht,  j.  33.  bie  SScrmertung  ber 

bemerften  (Shlorfoliumlouge  gur  ^llaungeminnung. 

©uignetSgrün  ift  ein  fetjr  feuriges  bunfteS  @rün,  mie  eS  in  ähnlicher 
9^üance  unb  mit  gleichem  burch  3yiifd)ung  oon  ®elb  unb  iölau  nicht 
hergeftettt  merben  fann.  100  SEte.  bopheitchromfaureS  ^ali  liefern  63  bis 
65  ®rün  je  nad)  bem  Sorföuregehatt  beS  le^teren,  ber  nicht  leidjt  ganj  ju 
befeitigen  ift.  (Ss  löft  fi^  meber  in  3)iineralfäuren  noth  in  Sllfali,  ift  baher 
fehl'  beftönbig.  5lber  beim  ©lühen  nimmt  eS  bur^  55erluft  feines  §t)bJ-‘at^ 
n3afferS  bie  tiel  mattere  f^ii-'be  beS  gemöhnlidjen,  auch  auf  anbere  oben  bef^riebene 
SBeife  ju  geminnenben  Shromojhbö  an.  ®itrch  ©djmeljen  mit  ©alpeter  im 
'!)3or3eIIantiegeI  löft  eS  fich  lei^t  ju  djromfanrem  Äali  auf  mie  anbere  C£hrom» 
ofhbe.  5in  Suft  unb  Sid)t  ift  eS  oöttig  unoeränberlid). 

?11S  9}ialerfarbe  h^^i  urfhrüngtid}en ,  untiermifdjten  3*^ft‘ittbe 

weniger  SBert,  benn  eS  bedt  nidht  gut  oermöge  feiner  friftadinifdhen  (Sigem 
fd)aft.  dagegen  wirb  OuignetSgrün  jum  Sahetenbrud  unb  jum  SDrud  auf 
Äattun  üiel  oerwanbt. 

9)iifd)t  man  eS  mit  ‘jßermanentwei^,  fo  wirb  feine  S)edfraft  oiet  größer, 
aber  feine  §arbe  geht  babei  inS  Slöutichgraue  über.  ©e(jt  man  feboch  nun  ein 
feuriges  @elb  h^nju,  fo  fann  bie  f^arbe  in  föhöne  unb  rein  grüne  i)füancen 
Oerwanbelt  werben,  bie  bem  ©chweinfurtergrün  fehr  nahe  fommen  unb 
bie  fich  namentlich  fehr  gut  für  Sahetenbrud  eignen. 

3.  SSiftoriagrüne. 

Unter  biefem  9?amen  fommt  OuignetSgrün  im  §anbel  als  giftfreies 
@rün  oor,  mit  ber  Eingabe,  „frei  Oon  (Sifen,  ^u^fer  unb  Sölei",  in  fehr 
oerfd)iebenen  9iüancen.  jDiefe  @rüne  werben  in  oorjüglicher  ©thönheit  oon 
einigen  ?!Jfineralfarbenfabrifen  fowohl  in  trodenem  3nftanbe  als  en  päte  bar* 
geftellt  unb  auSgeboten.  (Ss  finb  fJJüancen  barunter,  bie  mit  bem  ©d)Wein* 
furtergrün  an  ©^önheit  wetteifern. 

yta^  meinen  Unterfuchungen  finb  alle  biefe  garben  (Gemenge,  enthaltenb 
©uignetSgrün,  feingemahlenen  ®d)Werfpat  ober  aber  ^ermanentwei§,  unb  enb= 
lid)  folche  3iufgelbe,  wie  fie  auf  früher  (©.207)  angegebene  Söeife  burch 
i^ällung  oon  @emifd)en  auS  Shlorjinf  unb  S^hiorcalcium  mit  neutralem  d)rom= 
faurem  Äali  ober  Äalinatron  erhalten  werben  unb  weld)e  im  wefentlid)en 
aus  d)romfaurem  3^ufoj’hbfalf  mit  @ehalt  oon  chromfaurem  3^ufoj;hbfali 
beftehen. 

IBermöge  biefer  ßufaiumenfehung,  welche  bie  ®arftellung  eines  großen 
©ortimentS  erlaubt,  oerhalten  fid)  bie  in  3febe  ftehenben  f^arben  bal)er  gegen 
yfeagenjien  wie  folgt: 
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^Digeriert  man  eine  berartige  ^arbe  mit  SBaffer,  fo  färbt  e8  \iä)  getb, 
inbem  etmaö  c^romfaurer  3info5^bfaIf  unb  ^intoj'i^bfaU  gelöft  mirb.  ^^natron* 
lauge  jiet)t  (St)romfäure  aiiS  unb  fällt  nun  auö  Sleijucferlöfung  bafifd)* 
djromfoureg  33leioj:^b.  ©^mefelfäure,  meldje  baS  auflöft  unb  bie 

Sl)roiufäure  audi  auß  bem  d)romfaureu  Äalf  frei  mad)t,  gibt  bie  fe^r 
rotgelbe  Söfuug  ber  (Sl)romfäure,  mel^e  mit  ^^natronlauge  im  Überfd)u^ 
unb  bann  mit  ©d)mefelnatrium  tierfe^t,  einen  burc^  bie  glüffigfeit  gelb 
erfd]einenben  meinen  9Zieberfd)lag  oon  ©c^mefe^inf  gibt,  ber  auf  bem 
f^ilter  bleibt,  mä^renb  bie  g^lüffigfeit  nod)  gelb  abläuft,  menn  nid)t  ju  oiel 
©^raefelnatrium  jugefe^t  ift,  woburd)  fonft  bie  Sl)romfänre  rebujiert  mirb, 
S'^romojQb  unb  fc^mefelfaurer  53ar^t  merben  in  ber  ^arbe  mie  folgt  nad)' 
gen3iefen. 

9^ad)  bem  digerieren  ber  ^arbe  mit  ©aljfäure,  moburd)  ßinfoj^b,  ^alf 
bjm.  ^ali,  fomie  bie  (51)romfäure  gelöft  unb  entfernt  merben,  enthält  ber  oer= 
bleibenbe  9?ücfftanb  nur  no^  ©uignetggrün  unb  fc^mefelfauren  33art)t.  ®lü^t 
man  biefen  9?üdftanb  mit  ^alifal^ieter  unb  be^anbelt  bie  geglül)te  DJiaffe  mit 
äöaffer,  fo  mirb  ba§  au8  bem  Stiromo^'^b  mit  ©alpeter  gebilbete  ^romfaure 
^ali  aufgelöft,  mäf)renb  gleid)jeitig  entftanbener  c^romfaurer  SBar^t  jurüdbleibt. 
durd)  digerieren  beg  leljteren  9?üdftanbe6  mit  ©c^roefelfäure  unb  SBägung  beö 
fo  erl)altenen  au4igemofd)enen  unb  getrodneten  fc^roefelfauren  ^ar^t«  fann 
fl^lie^li^  bie  SlJienge  beg  letzteren  beftimmt  merben. 

diefeö  S3er§alten  ber  beftätigt  bie  oben  gemalte  Eingabe,  ba§  bie 

fraglichen  ®rüne  im  mefentli^en  au@  ©uignetögrün,  fd^mefelfaurern  33ari)t  unb 
ßinfgelb  (chromfaurem  etmaö  3^^^oi'^bfali)  beftehen.  31)re 

9^üance  in8  ©elbgrüne  berul)t  auf  bem  ©eljalte  an  3infgelb  unb  il)re  diefe  bei 
berfelben  S^üance  auf  bem  3ufci^e  oon  ©d^merfl^at  ober  ^^ermanentmei^,  mit 
beffen  SJienge  bie  diefe  abnimmt. 

9^ach  meinen  33erfud)en  fann  baS  pifrinfaure  donerbejinfoj;^b  ben  d)rom= 
fauren  3ittfoft)bfalf  fel)r  gut  erfe^en.  die  erhalten  babnr^  menn 

ni^t  ein  größeres,  bod)  ein  ebenfoldjeS  f^^euer. 

4.  '■13ermanentgrün. 

dag  im  §anbel  oorfommenbe  ^ermanentgrün  heil  ©igenfd)aften  ber 
oorher  aufgeführten  53iftoriagrüne  unb  mirb  ebenfo  oon  mehreren  gabrifen 
bargefteClt.  die  blougrünen  ©orten  finb  ©uignetggrüne  ohne  anbere  3iifü^^ 
alg  nur  oon  fdhmefelfaurem  Sarht.  die  gelblichgrünen  ©orten,  mooon  feine 
fomeit  ing  ©elblidje  geht  mie  bei  ben  S5iftoriagrünen,  heil>eii  biefelben  33ei' 
mifd)ungen  oon  3iiil96lf’  55iftoriagrüne.  ©ie  oerhalten  fid)  baher  bei 

glei^er  S3ehanblung  auf  biefelbe  3Beife. 
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5.  DZürnbergergrüne. 

9^ürnbergergrüne,  „frei  öon  Tupfer,  33Iei  unb  3(rfenif',  ftnb  eben* 
foic^e  ®rüne  unb  werben  öon  einigen  iSRineraifarbenfabriten  in  ben  ^anbel 
gebro^t  foroo^I  unter  obigem  Miauten,  alg  aut^  mit  ber  33ejei^nung  iBiftoria* 
grün.  SIber  biefe  ^abrifen  führen  unter  bem  9^amen  ''fiermanentgrün  jugteid) 
ein  ©ortiment  ®rüne,  „frei  non  ^u^fer  unb  ^Irfenif,  faltbar  in  Sic^t 
unb  ©onne",  unb  bicfeö  finb  ©emenge  oon  ©uignetggrnn ,  gemifc^t  mit 
(i^romgetb  unb  ©d)merfpat,  um  fie  ju  nuancieren. 

nun  bie  33ejei(t)nung  „giftfreie  ©rüne"  für  bie  unter  3  big  5 
angeführten  ©rüne  betrifft,  fo  ift  biefelbe  feinegraegg  ^utreffenb,  benn  bie  barin 
enthaltenen  wie  ^romfaurer  3wfojh^fatf  ufm.,  finb  in  ber  ^at 

giftige  SSerbinbungen,  wenn  man  fie  oerjehren  moüte ,  mag  ja  aber  ebenfomenig 
bei  biefcn  wie  bei  ben  blei*  unb  fupferhattigen  f^arben  bie  5fbfid)t  fein  fann. 

fIJiittter ggrüne  finb  ebenfoId)e  nüancierte  ©emenge  wie  3,  4  unb  5. 

6.  ^frnaubggrün. 

5[Ran  oermifcht  128  kg  friftatlifierteg  normateg  ‘^Immoniumfihogphat  unb 
149  kg  ^aUumbichromat  entweber  in  f^^orm  oon  feinen  ‘f3utoern  ober  in  f^orm 
non  höd)ft  tonjentrierten  f^öfungen,  bie  man  nach  ißerfuthen  no^  weiter  ein* 
bamfift,  fo  ba§  beim  (Srfatten  eine  ftarre  SRaffe  entfteht.  ®iefelbe  wirb  nun 
auf  170  big  180®  erhiljt,  wobei  fie  erweist  unb  teigig  wirb,  bann  fid)  f)tö(5lid) 
aufbtäht  unb  bie  ^arbe  neränbert;  man  führt  mit  bem  ©rhi^en  nod)  eine  halbe 
©tunbe  fort  mit  ber  SSorfi^tgma^regel,  ba§  bie  ^i^e  200®  nidjt  überfteigt, 
weit  hierbei  bie  grüne  f^arbe  in  eine  braune  übergehen  würbe.  9^ad)bem  bie 
rid)tige  grüne  i)^üance  erreicht  ift,  behanbelt  man  bie  SRaffe  mit  hei^ewi  SBaffer 
unb  erhält  fo  ein  fein  nerteitteg  ©h^'aJ^t)]ct)b  non  fchöner  grüner  iRüance.  3Öirb 
bagfelbe  bei  160®  getrodnet  unb  bann  in  ©tagröhren  erhi^t,  fo  gibt  eg  2Ö  aff  er 
ab,  fd)Wärjt  fid)  aber  nid)t  wie  bag  ©uignetggrün ,  fonbern  wirb  niotettrot, 
bann  beim  ©rfalten  grau  unb  fd)tie|ti^  grün.  ®iefe  te^tere  grüne  9?üance 
ift  febod)  non  ber  nor  bem  ©rhiljen  wefenttid)  nerfd)ieben.  Sejügtid)  ber 
©chönheit  ber  9^üance  unterfd)eibet  fith  biefe  f^arbe  faum  non  bem  ©d)wein* 
furtergrün,  neränbert  ihren  Son  bei  fünfttichem  Si^t  ebenfatlg  nicht  unb  ift 
gegen  ©d)wefetwafferftoff  beftänbig.  ©ie  ift  fowoht  alg  Öt*  wie  atg  3Baffer= 
färbe  anwenbbar. 

7.  ©chniljerggrün. 

'ißie  bag  5trnaubggrün,  fo  ift  and)  biefeg  ©rün  ein  meta)3hogf)hor* 
faureg  ©h^omojl)b.  ©g  wirb  bargeftellt,  inbem  man  15  kg  Latium* 
bid)romat  fchmitjt,  bann  36  kg  friftatlifierteg  DJatriumfthogphat  unb  6  kg 
2öeinfäure  hinjufügt.  hierbei  erfolgt  ein  lebhafteg  2lufbraufen  unb  bie  gelbe 


^leff^Sgrün.  S3er|c^iebene  (£I)romgx-üne. 
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^arbe  ge^t  in  Oelbgrltn,  bann  in  33rann  über;  ber  Sfiücfftanb  wirb  nunmef)r 
mit  foüiet  fonjentrierter  ©atjfäure  be^anbett,  ba^  fic^  bie  grüne  garbe  ent* 
micfelt.  2)ie  SöJa[fe  mirb  jnm  ©d)Iu§  mit  fo^enbem  Soffer  onggelangt. 

8.  ^]3teff^8grün. 

jDaöfelbe  tann  jn  einem  mefentlic^  billigeren  “j^reife  bargefteüt  merben  alö 
bie  beiben  tior^er  befcffriebenen.  äRan  töft  1kg  ^aüumbi^romat  in  10  kg 
fiebenbem  Soffer,  fügt  3  ^iter  Sotciump^ogp^^otlöfnng  unb  borouf  V2 
3ucfer  ^injn.  jDie  (Sotciump^ogp^otlöfnng  foü  im  ^iter  65  g  ‘'f3^oöp^orfäure 
enttjolten.  ©er  ert)altene  9^ieberfc^tog  ift  ein  ©ernifd)  non  (5^romf){)Ogpt)at, 
(5t)romoi-^b^l)brot  unb  ^aUnmb^oÖpf)ot. 

9.  S£)romo^'i)bforben  toerf(ä)iebener  ßufommenfeijnng. 

(S8  gibt  noc^  eine  3)?enge  35orf(ffriften,  nm  grüneS  (51)romoj^b  ^erjufteüen, 
boö  jebo^  ni^t  fo  f^ön  mirb,  mie  noiff  ben  ern)öf)nten  9Jlett)oben. 

?[Ron  teigt  33,  3  kg  ÄoUumbicfjromot  mit  2  kg  «Solmiof  unb  etmog 
Soffer  ju  einem  33rei  on,  löfft  ouötrocEnen  unb  gtü^t  bei  9Jotgtutt)ilje ,  möffert 
ou8  unb  trocfnet. 

9Jad)  SJlorion  merben  4  kg  ^öic^romot  mit  1  kg  ^ortoffetftörfe  gemifd)t, 
geglüht,  mit  Soffer  ou@gejogen  unb  noc^motö  geglüht,  ^ür  bunflereö  ®rün 
erfe^t  mon  einen  STeit  ber  ©torfe  burd)  ©olmiof  ober  ©^roefel. 

äRon  fonn  ouc^  ougfdffiefflid)  ouf  noffem  Sege  ein  S^romo^^b  oon 
fet)r  reiner,  bem  ©uignetögrün  ät)nlid)er  iyiüonce  ^erfteüen,  wenn  mon  eg  fet)r 
tongfom  jur  3lugfätlung  bringt,  j,  33.  mitteig  unlögli^er  ober  weniger  Ibglicffer 
§i)brote,  fo^Ienfourer  ?[I?etoIloi't)be ,  ©b^wefelmetotle  u.  bgl.  ®og  S^romfolj 
(bie  grüne  3}iobififotion)  wirb  auf  etwo  8  big  10^  obgefü!^It  unb  no^  unb 
nod)  mit  gelotinöfem  Slonerbe'^^brot  bjw.  3ittfoi't)bl)t)brot ,  ßinfcorbonot, 
©c^wefeljinf  ufw.  oerfe^t.  ®ie  3lngf^eibung  beg  (5I)romo^t)b^^broteg  finbet 
oIImöI)Ii(ff  ftott  unb  fonn  burc^  (grwörmen  unterftü^t  werben. 

33ei  allen  QJlet^oben,  weldje  bog  33id)romat  olg  3Iugganggmateriol  für 
bie  SDorftellung  non  S^romojtjbforben  benutzen,  ift  eg  oon  großer  Sid)tigleit, 
bo§  bog  33id)romat  oöllig  eifenfrei  fei.  Dag  oug  eifen^oltigem  33ic^romat 
erI)oltene  ®rün  ift  fdjmu^ig  fdjworjgrün.  @g  ift  übrigeng  nid)t  ft^wer,  bog 
föuflidje  33id)romot,  beffen  Sifenge^olt  feftgefteüt  worben  ift,  bur^  UmfriftoIIi* 
fieren  ju  reinigen.  SJlon  fteHt  eine  fodjenb^eiffe,  geföttigte  Söfung  begfelben 
bar,  filtriert  fie  rof^  unb  fü^It  unter  ftönbigem  9fiül)ren  fo  rofd)  wie  möglid) 
ob;  bog  erI)oItene  ^riftatlmet)!  wirb  obfiltriert  unb  abttof)fen  geloffen  ober 
geprefft,  worauf  eg  mit  etwog  loltem  Soffer  gewofcffen  wirb,  fo  boff  bie 
?[RutterIauge  oerbröngt  wirb. 
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Um  baö  (5^romojt)b,  met^eö  infolge  beö  @ijengef)Qlte0  fdimärjüd) 
gefärbt  ift,  rein  grün  ju  erhalten,  mirb  e8  mit  üerbünnter  ©aljfänre  (1:1) 
bet}anbelt,  raeldje  baö  Sifenojiib,  fetbft  menn  eg  geglüf)t  morbcn  ift,  atimä'^lid) 
auflöft.  5!}ian  lä^t  bag  unreine  (5t)romoj;^b  einige  Sage  mit  aug  gleichen 
Seiten  ©otjfäure  unb  SBaffer  bereiteter  ®äure  fte^en,  filtriert  ab  unb  mäfd)t 
mit  Söaffer. 

Sie  ermöt)nten  S^romo^tibfarben  beft^en  eine  fd)öne  ^JJüance  mit  fc^mad) 
gelbtic^em  0tid),  beden  gut  unb  finb  fet)r  tuft*  unb  ti^tbeftänbig.  ©ie  fönnen 
fomot)t  alg  ÖU  mie  atg  SBafferfarbe  toerwenbet  merben.  Sie  'iprüfung  ber 
S§romgrüne  erfolgt  au^er  auf  i^re  Sedfraft,  geintjeit  ufm.  ^aufitfäc^tid)  in 
bejug  auf  itjre  Steinzeit.  33eim  Äod)en  mit  oerbünnter  ©aljfäure  bürfen  fie 
feine  gelbe  ^öfung  ergeben,  meit  bieg  auf  bie  ©egenmart  Oon  S^romgetb  ^in= 
weift,  ßbenfomenig  barf  bag  reiue  (S^romgrün  feine  f^arbe  beim  Äoc^en  mit 
%fati  änberu;  bie  abfittrierte  alfatifd^e  f^tüffigfeit  wirb  einegteilg  mit  ISffig* 
fäure  überfättigt,  wobei,  wenn  (^^romgelb  jugegen  ift,  eine  gelbe  gätlung  ent= 
fte^t,  anbernteitg  mit  ©atjfäure  unb  (äifenc^torib  üerfeljt,  bie  bei  Verunreinigung 
burd)  Vertinerblau  eine  blaue  f^ärbung  bjw.  9^ieberfd)lag  ^erüorrufen. 


C.  Äobaltgrüne. 

1.  0^inmannggrün.  ^obaltoyl)b*3i^fojt)b. 

Siefe  f^arbe  wirb  ^u^itfäc^lic^  atg  D^ebenprobuft  bei  ber  5Ridelgewinnung 
aug  fobatt'  unb  nidetl)altigen  ^uf)ferergen  bargeftettt,  bereu  Vefc^reibung  ^ier 
übergangen  werben  fann.  Von  fonftigen  9}iet^oben  mögen  folgenbe  an= 
geführt  werben. 

Sie  beften  S^efultate  erhält  man,  wenn  man  burd)  5lugfällung  einer 
reinen  ^obaltlöfung  erjietteg  ^obaltcarbonat  (1  big  1V2  Sie.)  mit  ^infoj-^b 
(9  big  10  Sie.)  innig  mifc^t  unb  glü^t.  gür  bie  Sarftetlung  ber  Kobalt* 
löfung  bebient  man  fi^  jwedmö^ig  beg  Äobaltoj^beg,  wie  eg  bie  fäd)fifd)en 
Vlaufarbenwerfe  in  fe^r  großer  9?eint)eit  auf  ben  Sliarft  bringen;  man  Ibft  eg 
in  3  Sin.  fonjentrierter  ©atsföure,  bamfjft  jur  Srodne  ein,  löft  in  6  Sin. 
äßaffer  auf  unb  leitet  fo  lange  ©t^wefelwafferftoff  ein,  alg  nod)  9^ieberfd)lag 
entfielt.  Sag  f^ittrat  wirb  eingebampft,  big  in  1  Siter  Söfung  100  g  Kobalt* 
oj:pbut  enthalten  finb. 

9J?an  fann  and)  1  Sl.  .^obaltojpb  in  ©aljfäure  töfen,  15  Sie.  üUaun 
^injufügen  unb  bann  50  big  100  Sie.  ßinfoppb  Ijineinrü^ren ;  bie  SlRaffe  wirb 
bann  getrodnet  unb  geglül)t.  Sag  @rün  wirb  bei  größerem  ß^J^’foppbjufalj 
geller,  nimmt  aber  gern  eine  fe^r  tiefe  f^arbe  an,  bie  burc^  größeren  Sonerbe* 
jufa^  gehoben  wirb. 


®eflert§0rün. 
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(S'tn  befonberg  fc^öneg  @rün  luirb  erhalten,  wenn  man  arfenfanreg 
^obaItoft)but  mit  ßinfoj^b  unter  '^on  arfentger  ©äure  glü^t.  S)ie 

arfenige  @äure  erfüllt  ben  eine  ju  !^oI)e  Semperaturfteigerung  ju  rer» 

piiten,  inbem  fie  bie  (Sigenfc^aft  befiljt,  bei  rer^ältnigmö^ig  nieberer  Semperatur 
jn  öerbampfen.  ©tatt  bie  ^obaltlöfung  mit  arfenfaurem  9^atron  augjufäüen, 
fonn  man  ju  bemfelben  ßniecfe  9^atriumppogpl)at  benutzen.  SBirb  bem 
©emifd)  ror  bem  ®lül)en  eine  geringe  SIJienge  arfeniger  ©äure  jugefe^t,  fo 
erhielt  man  eine  fe^r  glän;;enbe  grüne  3^arbe,  bie  fi^  infolge  i^rer  loderen  unb 
fd)mammigen  Sefc^affen^eit  leid)t  jerreiben  lä^t. 

(5g  fommt  ^ünfig  üor,  ba§  bei  ber  ©arfteHung  ron  9?inmannggrün 
nngleid)e  ©teilen  in  ber  ©lüpmaffe  fid)  jeigen,  bie  baDon  ^errü^ren,  ba§ 
bie  9Jtifd)ung  ron  ^obaltfalj  unb  ßinfoppb  feine  genügenb  innige  geworben  ift. 
Um  bieg  ju  oerpten,  empfief)lt  eg  \id},  ben  naffen  2Beg  ju  wählen,  inbem  man 
33.  50  kg  Äobaltnitrat  ober  25  kg  ^obaltc^lorib  unb  300  kg  ^infritviol  in 
2500  kg  SBaffer  löft  unb  mitteig  ©oba  rollftänbig  augfäüt.  Ser  erl)altene 
^Rieberfd)lag,  ein  ©ernif^  tion  Kobalt»  unb  3infopl)bl)i)brat,  wirb  getrodnet  unb 
geglüpt.  ©tatt  ©oba  fonn  ganj  ober  jum  Seil  arfenfaureg  ober  p^ogpljor» 
faurcg  D^atron  oerwenbet  werben.  3Jfit  ^f)ogpl)atjufol5  erreid)t  mon  einen 
mel)r  blöultdjen  f^^arbton. 

Sog  eigentlid)e  S'iinmannfdic  ©rün  fotl  befteljen  aug  88  Sin.  ßinfoppb 
unb  12  Sin.  ^obaltoppb,  würbe  olfo  erholten  werben  burd)  ©lü^en  beg  9^ieber» 
fc^lageg  aug  einer  Söfung  öon  320  Sin.  ßinfüitriol  nnb  140  Sin.  Kobalt» 
nitriol  mit  foplenfaurem  ^ali  ober  9^atron. 

SBenn  man  bei  analptifd)er  Srennung  beg  ^w^oppbg  oom  ^obaltoppb  ein 
3info}:pb!^pbrat  erhält,  in  weld)em  nod]  eine  ©pur  ron  ^obaltojpb  oor^anben 
ift,  fo  nimmt  bog  ©emifd)  beim  ©lül)en  eine  ^errlic^e  peügrüne  Färbung  an, 
Weld)e  jnr  Sarftellung  biefer  33erbinbung  für  ^arbenjwede  einlabet.  @g  ift 
mir  ober  nid)t  befonnt,  ob  anc^  wenig  ^obaltfalj  gemengt,  bog» 

felbe  9^efultot  gibt,  wag  medeidjt  nid)t  ber  ift,  ba  bog  3infoi'pbl)pbrat  beim 
©lüpen  gelb  wirb,  nid)t  aber  3in^wei^- 

Sag  0'iinmannggrün  befi(^t  bie  wertooUe  (Sigenf^aft,  gegen  äußere  ©in» 
flüffe  fepr  wiberftanbgföpig  ju  fein.  33ei  feinem  ftpönen  f^orbtone  unb 
guter  Sedfraft  oerbient  eg  größere  33ead)tung,  alg  bigper  gefcpepen  ift. 

2.  ©ellertggrün. 

3[Ran  gept  pierbei  oon  bem  metaüifdjen  Ä'obalt  aug,  bog  man  röftet  unb 
mit  4»  big  5  fairem  ©ewicpt  ©alpeter  unb  8»  big  lOfadjem  ©ewid)t  3ill^orpb 
innig  mif^t  nnb  bei  9?otglut  glüpt.  ©owopl  Kobalt  wie  3^>i^oppb  müffen 
eifenfrei  fein. 
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f?oec^lin§  S^^romgrün.  5Rojenftiel§  ®rün. 


3.  ÄoedjIinS  S^romgrün.  Slürftggrün.  Sl^romoj^b*S;onerbe* 

ÄobaItojt)b. 

®ag  (S^romoy\)b  ^at  an  unb  für  fi^  eine,  inte  oben  angefüfjrt,  unanfe^n= 
U^e  f^arbe.  ®Iü^t  man  aber  ein  inntgeö  ©emenge  oon  Sonerbe  unb  S^rom* 
ojijb,  mel^eg  am  beften  aug  fc^mefelfaurem  (S^romoytjb  unb  ^laun  in  bem 
53er^ältniffe  gefällt  mirb,  ba§  40S;ie. ?llaunerbe^i)brat,  AlfOHlg,  unb  20  2;ie. 
(S^romoj^b,  Cr(OH)3,  entfielen  unb  Oerfe^t  man  btefeS  §t)bratgemenge  mit 
20  Sin.  fot)Ienfaurem  ^obaltoj^bul,  C0C03,  fo  erl)ält  man  nac^  bem  @Iü^en 
beg  ©emengeö  eine  fc^öne  grüne  f^arbe,  bie  an  ^altbarfeit  alle  anberen  über» 
trifft,  aber  eigentli^  me§r  für  bie  '’f3orjenanmaIerei  benu^t  mirb,  n3o  man  fie 
mit  ben  gemö^nlidjen  ^lüffen  nerfe^t. 

fd)öner  ert)ält  man  bie  f^arbe,  wenn  man  bem  3llaun  unb  bem 
fdjmefelfauren  S^romoj^b  toon  oornI)erein  baö  Äobaltfalj  jufügt  unb  bann  mit 
fo^Ienfaurem  9^atron  faßt,  ben  9^ieberfcI)Iag  ooKfommen  auömäffert,  trodnet 
unb  bann  glü^t.  3^  glaube  feboc^  nid)t,  ba^  biefe  fonft  f^öne  unb  beftänbigc 
garbe  jemals  im  großen  für  bie  gemö^nlicl)e  SJialerei  niirb  bargefteHt  merben. 
Senn  bie  S^o^materialien,  bie  jiemlid)  fomfilijierte  Slianipulation  ber  ®e» 
rainnung,  baju  bag  @lü^en  ufra.  erforbern  nid)t  unerljeblic^en  Soften»  unb 
'SIrbeitSaufraanb,  möl)renb  bie  erhielte  f^arbe  in  ber  Sat  boc^  nicE)t  ba§  f^euer 
beS  ©uignetfc^en  @rüng  erreid]t. 

D.  ■äWangangrüne, 

1.  ^fiofenftieU  ®rün. 

Sie  SarfteHung  biefer  fdjönen  f^arbe  ift  etmaö  fc^mierig  unb  ergibt  and), 
je  nad^  ben  Sluggangdmaterialien,  ^iemlid)  oerfdjiebene  9^efultate.  Sag  Sßian» 
gangrün  aug  fali^eterfaurem  S3ar^t  jeigt  3.  33.  eine  nur  geringe  ^altbarfeit, 
bagfenige  aug  2Iljbarl}t  ift  fe^r  miberftanbgfäljig.  9^ofenftieIg  @rün  fteOt  eine 
manganfaure  33ar^umoerbinbung  bar  unb  mirb  am  einfac^ften  bargefteßt,  menn 
man  eine  fiebenbe  Söfung  oon  manganfanrem  ^ali  mit  SI)IorbarQum  augfäßt 
unb  ben  blauen  9^ieberfc^Iag  nad)  bem  ^lugmafdjen  unb  Srodnen,  mobei  er  meiß 
mirb,  auf  ‘i|3or3eßanpIatten  aßmäpd)  big  3ur  bunfeln  Stotglut  erl)iljt.  Sag 
@Iü^en  mu§  feljr  oorfic^tig  gefc^e^en,  inbem  man  ftatt  beg  gefugten  ®rün 
bei  aß3u  ftarfer  @rl)i(jung  infolge  ber  eintretenben  9?ebuftion  ein  (Sran» 
braun  er^It. 

5l?ad)  anberer  33orfd)rift  merben  14  kg  SJianganoj^b,  80  kg  33arQnm» 
nitrat  unb  6  kg  0d)merfl3at  innig  gemifd)t  unb  unter  Suft3utritt  geglüht.  Sie 
grüne  Sßiaffe  mirb  bann  unter  2öaffer3uflu§  fein  gemahlen. 

3Im  fd^bnften  er3ielt  man  bag  '^robuft  nac^  9^ofenftieIg  33orfd)rift, 
menn  man  rafc^  4  kg  ^^bar^t,  2  kg  feingepuloerteg  33ar^umnitrat  unb  0,5  kg 


S3öttger§  33art)tgrün.  SJiangan grüne,  ©ijengrün. 
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fünftlid)  bargefteüteö  ?!}Jaitganoj^b  tiermifdjt,  Qnfeurf)tet  unb  big  jur  bunfeln 
Rotglut  ®ie  ?[Rafje  ratrb  mit  fiebenbem  Sßaffer  ouggelaugt  unb  unter 

einer  ©locfe  getroctnet,  in  n)el(f)er  fid)  jtnei  ©^a(en,  eine  mit  @d)mefetfänre, 
bie  anbere  mit  befinben,  bie  baju  bienen,  bie  Suft  troden  unb  frei  ton 

Äo^Ienfnure  ju  ermatten.  Qe  me^r  man  ^§bar^t  anmenbct,  befto  blauftic^iger 
mirb  baö  @rün.  Ilm  bie  f^arbe  grüner  unb  bnntler  ju  ma^en,  mirb  fie  mit 
fet)r  öerbünnter  ©aljföure  gefo^t.  ®ag  @rün  ift  fel^r  beftänbig. 

2.  iööttgerg  33ar^tgrün. 

3llg  ^ugganggprobuft  bient  für  biefeg  ®rün  bag  manganfaure  ^ali, 
meld)cg  in  ber  Sßeife  bargefteüt  mirb,  ba§  man  ju  einem  fc^meljenben  ©ernifd) 
non  2  kg  ^^fali  unb  1  kg  ÄaIiumd)lorat  aÜmätilic^  2  kg  fet)r  reinen  ißraun* 
ftein  f)injufügt,  bie  SOiaffe  bann  jum  fdima^en  ®lül)en  bringt  unb  bie  ©^melje 
mit  faltem  iBaffer  auglaugt,  in  bem  fie  fid)  mit  f^bn  fmaragbgrüner  f^^arbe  löft. 
“Dag  manganfaure  ^ali  mirb  mit  ber  Söfung  eineg  33ar^tfaljeg  nermifc^t,  mobei 
ein  fd)ön  nioletter  9^ieberfd)Iag  entftel)t,  ber  mit  SBaffer  auggemafd)en  unb  fb^neU 
mit  ^^bar^t  nerrieben  mirb.  j£)ie  5Diaffe  mirb  nunmet)r  in  einer  Äuf)ferfd)ale 
unter  ftänbigem  Umrü^ren  big  jur  ft^mac^en  S^otglut  erl)iljt,  mobei  fie  eine 
fd)ön  grüne  f^arbe  annimmt,  unb  bann  mit  taltem  SBaffer  auggemafdjen,  big  bie 
alfalifdje  S^ieaftion  auf^ört. 

3.  S[Ranganojt)buIgrün. 

"Diefe  §arbe  finbet  mand^mal  Slnmenbung  jum  5lnftreid)en  oon  9)letaII. 
äJlanganfutfat  mirb  mit  ©oba  gefäüt  unb  ber  9^ieberf(^Iag  unter  Suftabfd)lu§ 
geglüht.  3)ieg  mirb  in  ber  SBeife  oorgenommen ,  ba§  man  ben  2:iegel  mit 
einem  gmeiten  bebedt,  beffen  ®oben  auggebroi^en  mürbe  unb  ber  mit  Äo^le 
gefüllt  ift;  bie  beim  Srfalten  ber  9)?affe  einbringenbe  Suft  ift  genötigt,  bnr^ 
eine  ©d)id)t  glüljenber  ^ol)ten  gu  geljen  unb  mirb  f)ierbei  it)reg  ©auerftoffcg 
beraubt. 


E.  (^ifcngrün. 

S'Ja^  SBenbt  (“D. 38792)  ert)ält  man  eine  grüne  ^arbe,  menn 
man  gu  15  kg  Dj'atfäure  1kg  gelbeg  331utlaugenfatg  (talt  gefättigte  Söfungen) 
Ijingufe^t  unb  bag  ©einifd)  auf  bem  Safferbabe  ermärmt,  big  bie  guerft  bunlel* 
blaue  f^drbung  bcutlid)  meergrün  gemorben  ift.  jDie  meergrüne,  unburd)fid)tige 
5!Jlaffe  mirb  in  eine  ^ei^e,  falt  gefättigte  ?öfung  non  15  kg  (Sifenfnlfat  ein* 
gegoffen  nnb  bag  @ange  gef^üttelt.  S^e  na^bem  bie  äJlifc^ung  oon  Dplfäure 
unb  gelbem  S31ntlangenfalg  länger  ober  fürger  ermärmt  mürbe,  mirb  bie  9^üonce 
ber  nad)  bem  ^ineingie^en  in  ©ifenfulfotlöfnng  entftanbenen  grünen  f^äÜung 
nerfd)ieben  fein;  fie  fd)monft  gmifd)en  blaugrün  unb  gelbgrün.  SJian  lä§t  er* 
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falten,  gie^t  bie  überfteljenbe  ^lliffigfeit  ab  unb  filtriert.  ®er  grüne  9?ieber=- 
frf)lag  wirb  anf  bem  Sßafferbabe  getrocfnet, 

F.  @cmifd)tc  (^diuc. 

5111e  blauen  nnb  gelben  SJtineralfarben,  wenn  fie  fic^  mifc^en  laffen,  o^ne 
djemifc^  anfeinanber  einjnwirfen,  geben  grüne  färben,  nüanciert  inl  ®elbe 
ober  331ane,  je  naci^bem  eine  biefer  färben  mit  tfjrem  fRefley  oorwaltet.  @benfo 
laffen  fid)  bte  an  fid]  grünen  SlRineralfarben,  wenn  fie  bag  ?[Rtfd)en  o^ne  ^emifdje 
3erfe|nng  ertragen,  bnrd)  eine  blane  f^arbe  in§  231augrüne,  bnrd)  gelbe  f^arben 
ins  ©elbgrüne  nüancteren.  ®a  ben  SBorteil  beS  QJtifc^enS  inbeS  oerftänbige 
.^’onfumenten  felbft  ju  benn^en  oerfte^en,  fo  werben  nnr  wenige,  näinlid)  nur 
bie  nad)ftef)enb  aufgefül)rten  ©attungen  gemift^ter  Starben  in  ben  f^arbenfabrifen 
felbft  bereitet  unb  fertig  in  ben  ^anbel  gebrad)t.  ©S  finb  einmal  bte  fd)on 
üben  befprot^enen  ©rüne  anS  ©uignetSgrün,  baS  33iftoriagrün,  fßerma* 
nentgrün  unb  bte  ffJürnb er ger grüne,  fobanu  bie  auS  ben  oerfdjiebenen 
©orten  üon  ©t)romgelben  burc^  S[Rtfd)ung  mit  “ipariferblau  Ijergeftellten 
©rüne,  unb  enblic^  bie  ^dtfgrüne,  Wel^e  auS  unb  -ßariferblau 

gemifd)t  werben.  3)ie  auS  gelben  $?aden  unb  331au  l^ergefteHten  ©rüne  gef)ören 
jn  ben  Sadfarben.  jDemnad]  finb  l)ier  nur  bte  onS  ©^romgelb  unb  3wfgelb 
^eroorge^enben  ©rüne  abjufionbeln,  ba  non  ben  übrigen  gemifd)ten  ©rünen 
fd)on  bie  fRebe  wor. 


1.  ©eniifd)te  ©t)romgelbgrüne. 

©^romgrüne,  Ölgrüne,  3tnnober grüne,  grüne  3iunober,  ^eüe 
unb  bunfle  Saubgrüne,  fJRooSgrüne,  ©etbengrüne,  Sronjegrüne, 
jDedgrüne  unb  ©^romgrünedraft,  ©maragbgrüne  finb  bie  9iamen 
folc^er  gemift^ten  f^arben,  weld)e  man  teils  auS  llnfenntniS  ber  33eftanbteile, 
teils  ans  ^eimlit^tuerei  unb  ©ewinnfu^t,  teils  jur  Sejeic^nung  ber  befonbcren 
grünen  f)?üance  biefen  gemifc^ten  ©rünen  gegeben  l)at. 

3u  id'ci:  jDarftetlung  werben  auSfdjlte^lid)  bie  fd}on  abgeljanbelten  folgenben 
äRaterialien  angewenbet. 

1.  Tarife r blau.  9Ran  nerwenbet  eS  entweber  ol)ue  oorgäitgigeS  Xr odiien 
frifd)  unb  waffer^altig,  ober,  faüS  man  eS  nid)t  felbft  barfteüt,  im  getrodneten 
3uftaube.  3u  reinen  ©rünen,  ©eibengrünen,  weld)e  feinen  ©tid§  in  eine 
anbere  f^^rbe  befil^en  nnb  Oou  möglid^ft  ^o^em  fciu  foüen,  bürfen  nur 
fold)e  “ißariferblaue  angewenbet  werben,  betten  bei  ber  331äuung  bie  möglid}ft 
reine  gegeben  ift.  3u  ©orten,  weld)e  feinen  rein  grünen  S^on,  oielmed 
bitrd)  bie  SBirfung  beS  beijuniifd)enben  ©elbeS  bod)  fc^on  einen  bronjefarbigen 
©d)ein  erl)alten,  fann  and)  ein  weniger  fd)öneS  iölaii  in  31nwcnbung  fontmen. 
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wie  eg  entfielt,  wenn  man  ben  9?ieberfd^(ag  ju  i^arif erbtau  nic^t  burd)  djeniifd^e 
9?eagenjten  btäut,  fonbern  an  ber  Suft  blau  werben  tö^t. 

^Berliner*  nnb  StRincralbtan  finb  nid^t  wot)t  ftatt  beg  ißariferbtaneg 
anwenbbar.  @g  taffen  fid)  jwar  bamit  bem  öu^eren  Stnfe^en  nad^  biefetben 
(Srüne  ^erftetten,  tegtere  würben  fid^  jebod^  bei  ber  Stnwenbung  in  Dt  ab= 
weid)enb  ner^atten  nermöge  ber  Bnfälje,  wetdfje  in  jenen  beiben  Stauen  nrfprüng* 
tidf)  entl^atten  fein  fönnen. 

2.  Sfiromgetbe.  ©eibengrünen  non  rein  grünem  garbenton  ot)nc 
<Stid)  ing  Dtinenfarbige  fann  man  nur  bie  fdjWefetgetben  ©orten  anwenben. 
3«  ben  S^romgrünen  non  weniger  reiner  3^üance,  namenttidf),  wenn  fie  bnrd^ 
nor^errfd)enbeg  Stau  bnntet  werben,  nerwenbet  man  bie  ^ett*  big  bnnfetjitron* 
farbigen  ©orten.  S)ie  teberfarbigen  S^romgetbe  geben  immer  nur  Orüne  o^ne 
Reiter  nnb  gef)en  ing  Dtinenfarbige.  3)ie  orangefarbigen  S^romgetbe  geben 
brituntid)e  bronjefarbige  @rüne. 

©et)r  gute  9?efnttate,  nnabtjängig  non  bem  f^arbton  beg  (^^romgetbg, 
werben  ermatten,  wenn  man  nid^t  bag  reine,  fonbern  bteifntfatfjattige  (S^rom^ 
getb  anwenbet,  etwa  non  ber  3ufawmenfeljung  PbCr04,  PbS04  ober  PbCr04, 
2PbS04.  ®iefe  heftigen  inbeg  bie  unangenehme  (Sigenfd)aft  ju  „werfen", 
wag  man  baburdh  nerhüten  fann,  ba|  man  bag  ®etb  aug  überfd^üffigem  Stei- 
fatj  augfäüt  nnb  jwar  in  ©egenwart  einer  ©änre,  [bie  gteid)jeittg  ein  anbereg 
Steifatj  bitbet,  Wetd}eg  in  ber  frei  geworbenen  ©änre  nntögtid)  ift;  eignet 
fidh  om  beften  ß^t^^nenfänre.  ?Kan  töft  20kg  Sid)romat  in  60  Siter 
fod)enbem  2Baffer  auf  nnb  fe^t  währenb  beg  ©iebeng  2  kg  friftaüifiertc 
3itronenfäure  hinju.  ®ie  >gtüffigfeit  nimmt  unter  Äof)tenfänreentwidetung 
eine  bräuntid)e  f^arbe  an;  fie  wirb  mit  brei»  big  oierfad)em  Sotumen  2Baffer 
nerbünnt  nnb  mit  einer  Söfung  non  56  kg  Steiacetat  in  1000  Siter  SBaffer 
onggefätit.  3)er  getbe  D^ieberfd^tag  enttjätt  neben  Steid}romat  nod)  Steicitrat, 
bag  in  ber  Sttiuttertauge  untögtidh  ift  nnb  bem  Shromgetb  fo  niet  Seftänbig* 
feit  nerfeit)t,  ba^  fid)  bag  ©etb  (wetd^eg  atg  fotd)eg  jebod)  nicht  braud)bar  ift) 
nid)t  wirft. 

3-  ©rüne  tid)ter  jn  mad)en,  bient  ge* 

wbt)nfid)  nnb  aud^  am  jwedmö^igften  ber  ©dhwerfpat.  ©g  ift  biefeg  unter 
atlen  Bnfä^en  jugteid)  ber  bittigfte.  jDie  ©rünmifd^nngen,  fowie  bie  nrffjrüng* 
fid)en  ©rüne  ertragen  banon  einen  ungemein  großen  fommen 

ganj  fd^öne,  gut  bedfenbe,  feurige  berartige  ©h^omgrüne  im  Raubet  nor,  wetd^e 
nur  10  ißroj.  “iPariferbtau  jnfammen,  bagegen  90  '^ßroj.  ©d^wer* 

fpat  entt)otten.  SBirb  inbeffen  ein  ©rün  non  gegebener  D^üance,  wetd^eg  rein 
ober  fd)on  mit  ©dhwerfpat  nerfetjt  ift,  weiter  mit  bemfetben  gemifd^t,  fo  be^ätt 
bog  ©rün  feine  S^üance  nid^t,  fonbern  wirb  bei  größerem  Bufal  immer  met)r 
äbtäutid)  nnb  jnle^t  groutid),  weit  bie  f^arbe  beg  ^ariferbtoneg  beefenber  ijt  atg 

®  entele,  gnrbfnfafttifation.  II.  3. 9IufI.  27 
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bie  beg  (5§romgeIbg.  üDie  groulid^blaue  garbe  ge^t  bann  aber  njteber  in 
reinereg  ®rün  über,  wenn  man  etwag  me^r  Sljromgelb  gufügt. 

@g  wäre  jwecflog  unb  nergebeng,  Onantitätgner^^ältniffe  I^ier  an^ugebcn, 
in  benen  biefe  brei  9^oI}materiaIien  jur  ßrtangnng  gewiffer  ®rune  gemifdjt 
werben  tnüffen,  weil  bie  9^üancen  ber  garbe  unb  i§re  Stiefe  ja  nid^t  o^ne  ein 
üorüegenbeg  S[Rufter  nerbeutlic^t  werben  fönnen,  unb  bie  gebräin^tidjen  33e= 
nennnngen  an^er  ben  ©eibengrünen  and)  feine  beftimmte  S^üance  be^eid}nen. 
2Ber  fid^  mit  beren  ®arftellung  befd^öftigen  wiü,  ^at  eg  nidt)t  fd^wer,  ein 
©ortiment  in  nerfdjiebenen  S3erl)äftnijjen  nnb  ü^üancen  mit  abweid)enben  Dnan* 
täten  non  ©djwerfpat  nerfet^t  anjnfertigen.  9?ad)  9J?a^gabe  eineg  jofd)en  ©orti* 
mentg,  bag  man  tierwaljrt,  lajjen  fid)  bann  mit  leidster  SJJü^e  bajwifd}enfiegcnbe 
^'Jüancen  unb  ©orten  nad^  ^arbentiefe  beurteilen  unb  l^erftcüen. 

2)ie  ^Bereitung  eineg  foldjen  ©ortimentg  gefd)ief)t  anf  bie  3Beife,  ba^  man 
in  bem 'i|3räji^itierftanb  einen  ©a^  ®^romgeIb,  33.  aug  15  kg  33Ieijucfer,  ^er» 
fteüt,  augwäjd^t  unb  filtriert,  ben  naffen  33rei  in  nier  gleidje  Steife  teilt,  ben 

25  50  100 

einen  Ä  mit  — ,  ben  ^weiten  JB  mit  — ,  ben  britten  C  mit  ,  ben  nierteu 

150 

D  mit  -^kg  ©d)Werfpat  gut  nermifd^t,  unb  biefe  Oerfeljteu  ®elbe  ein  jebeg 

für  fid^  trocfnet  unb  wägt.  !J)ie  fo  ermittelten  oier  abweidjenben  ®ewid)tg= 
qnantitäten  ergeben  bann,  jebe  einzelne  mit  4  multipliziert,  biejeuigen  @ewid)te 
berfelbeu  @elbe,  Weld}e  man  erljalten  würbe,  wenn  man  ftatt  eineg  ©a^eg  oier 
befonbere  ©äge  S^romgelb  aug  je  15  kg  33leizucfer  bereitete  unb  benfelben 
b^w.  25,  50,  100  unb  150  kg  ©d^werfpat  zwfe^tc- 

S[Rad)t  man  oon  oier  abweid^enben  9?üancen  ber  (S^romgelbe  je  ang  15  kg 
33leizudfer  ein  fold)eg  ©ortiment,  fo  f)at  man  fd)on  16  ©orten  ®etb,  bie  fid) 
nac^  9^üauce  unb  üoneinanber  unterfdjeiben,  unb  oon  benen  man  je 

eine  ^robe  in  ©tanbgefä^en  ober  ©tanbgläfern  anfbewal)rt. 

9)?an  bereitet  fid)  ferner  einen  ©a^  ^ariferblau  unb  oerwa^rt  fid)  baoon 
in  einem  ®efä^e  ober  in  mel^reren  eine  'ißortic  alg  STeig,  aber  fo,  ba^  er  nid)t 
angtrodnen  fann.  jDnrd)  Slrodnen  einer  Onantität  biefeg  S^eigeg  beftimmt 
man  beffen  ®e^alt  an  trodfener  f^arbe. 

2Benn  man  nun  eine  9^üance  ber  ®l)romgelbe,  j.  33.  bie  fd)wefetgelbe, 
wooon  man  nad)  bem  obigen  33erfa^ren  oier  ©orten  l)at,  in  3lrbeit  nimmt 
nnb  ton  I)  ber  bemerften  9?üance  genau  fo  tiel  ©ramme,  wie  mau  ^ilo* 
grantme  oon  J)  nug  15  kg  33leizuder  nad)  obigem  erhalten  ^at,  mit  4  g 
'!)3ariferblau,  trodfen  bercd)net,  alg  Steig  in  einer  9'ieibfd)ale  innig  burd)einanber= 
reibt,  wobei  etwog  SBaffer  zujnfeljen  ift,  fo  erhält  man  eine  ©orte  ®rün  A. 
SJiau  bereitet  ebenfo  eine  ©orte  ©rün  B  mit  8  g  trodfenem  ‘fJorifcrblan,  ferner 
C  mit  12  g,  D  mit  16  g,  unb  erhält  alfo  oier  ©orten  ton  gcmifd^tem  ©rün. 


®emifd}te  K^romgelbgrüne. 
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jeber  ber  anberen  brei  ©orten  beö  fcf)roefelgelben  Sl^romgelbeö  bon 
geringerem  ©ctgnerfpatge^oüe  bereitet  man  anf  biefelbe  Seife  hier  ©orten 
@rüne  A' B' C B' ,  Ä"B"C"D’\  A'" B'"  C"  JD'" ,  unb  erl)ält  fo  16  ©orten 
©eibengrüne,  meldje  alle  braudjbar  unb  geeignet  finb,  bie  bajmifd^enliegenbcn 
9Üiancen  ^erjnfteden  unb  ju  beurteilen. 

?tuf  gteid)e  Seife  oermifdjt  man  bie  au8  beu  anberen  brei  S^romgetb* 
nüanceu  ^ergefteüten  12  ©orten  oon  ®elb  mit  “iparif erblau,  moburc^  mou 
fd)ou  64  ©orten  biefer  gemifd^ten  ®rüne  erlE)citt. 

jDie  fo  im  fleinen  ermittelten  ©emidjtgber^ättniffe  finb  bei  ^erpedung 
ber  gemif^teu  ®rüne  im  großen  atö  9?ormeu  jugrunbe  ju  legen.  ®aö  2Jiifd)en 
felbft  gefc^ie^t  im  großen  folgenberma^en.  3Jian  lä^t  bag  trodene  (St)romgetb 
mit  bem  'j^ariferblauteig,  ober  anc^  mit  trodenem  'ißarif erblau,  um  eine  innige 
9Jiif^ung  unb  oollftänbige  ßerteitung  beg  le^teren  gu  bemirfen,  ju  mieberl)oIten 
9}ialen  burd^  eine  naffe  9Jiü^Ie  alg  STeig  f3affieren,  morauf  ber  Seig  getrodnet, 
bann  ju  ^uloer  gemalten  unb  gefiebt  mirb.  ©tatt  ber  ißermifd)ung  beg 
trodeuen  S^romgetbg  ift  eg  meit  jmedmä^iger,  bag  S^romgelb  mit  bem  fd^on 
gegebenen  B^fo^e  tiou  ©djtnerfpat  nod§  atg  uaffen  33rei  mit  ber  nötigen 
dJienge  $arif erbtau  in  3:eigform  innig  burc^einanber  ju  rühren,  big  feine 
anberg  gefärbten  ©treifeu  ber  garbe  me^r  in  bem  ©emifd^e  beim  ^Bearbeiten 
erfd)einen,  bann  bie  ftüffige  SSJiaffe  auf  2:üd)er,  na(^  bem  Slbtropfen  auf  Bretter 
ju  bringen  unb  jn  trodneu.  5lber  aud)  im  leljteren  gatte  mie  überhaupt  errei^t 
man  nur  bann  bie  innigfte  SttJifdjung,  unb  man  erfpart  meifteng  gugteid^  au 
33tau,  menn  ber  33rei  erft  na§  burd)  bie  9J?ü§te  fDaffiert. 

Senn  man  “iPariferbtau  en  pate  in  ber  angegebenen  Seife  Oermenbet,  fo 
muB  bagfetbe  unter  atten  Umftänbeu  oottftäubig  rein  auggemafd)eu 
fein.  §inge  i^m  eüoa  nod)  freie  ©äure  an,  fo  mürbe  biefe  feine  (Siurairfung 
auf  bag  S^romgetb  nid)t  oerfe^ten,  unb  tet^tereg,  menigfteng  teilmeife,  in  bie 
teberfarbige  S'Jüance  überfüt)ren,  baburd^  mürbe  bie  garbe  me^r  ober  meniger 
beeinträi^tigt  ober  unanfe^ntid)  merben,  ba  biefe  9?üance  non  (S^romgetb 
übert)auf)t  bie  am  menigften  feurigen  ®rüne  liefert. 

9Jiau  fann  beu  ©inftu^  einer  geringen  an^aftenbeu  SJienge  oon  ©äure 
im  ^ariferbtau  febod)  burd)  ein  abgeänberteg,  nad)ftet)enb  befd^riebeneg  3)?if^ungg» 
»erfahren  unfd)äbtid^  mad)en. 

Senn  bie  “iProportionen  jmifd^en  einem  ©al^e  S^romgetb  aug  15  kg: 
33teijuder,  bem  ©djmerfpatpfal^e  unb  bem  'f3ariferbtau  juoor  beftimmt  finb, 
fo  fann  bie  @rünmifd)ung  auf  bie  Seife  bemirft  merben,  ba^  man  bag  ‘^ßarifer* 
btau  in  bem  Saffer  aufrü^rt,  morin  bag  S^romgetb  in  ber  ^räjipitierftanbe 
(f.  Stjromgetbe)  gefätit  merben  fott,  unb  l^ierauf  erft  bie  gättung  beg  (5^rom= 
getbg  in  ber  gemö^ntid)en  Seife  oornimmt.  mirft  bann  ein  geringer 

©äuregetjatt  im  ^ariferbtau  nid^t  na^teitig,  ba  er  uidf)t  augreidf)enb  ift,  um 
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oHen  Überfc^u§  on  331eiju(fer  in  Slnfprud)  ju  net)ttteu.  '3}ian  lüäffert  nun 
aug,  gibt  ben  3^!^^  '^on  ©c^iüerfpat  nad)^er  inie  bei  S^romgelben,  fUtriert 
nnb  trodnet.  9Jur  ber  einzige  I)inberlid)e  Umftanb  tritt  hierbei  ein,  ba§  fi^ 
ber  auf  baö  'parif erblau  gefällte  9?ieberfd)tag  nid^t  fo  rafc^  abfe^t  nnb  ba« 
?lu8n)äffern  einige  ©tnnben  niel^r  3eit  in  5tnfprut^  nimmt.  ^Dagegen  mirb 
bag  nac^trägUd)e  3J?at)Ien  bed  ®emif(^^eg  in  bem  gälte  überflüffig,  menn  ber 
“IJariferbtauteig  nor^er  re^t  gut  in  ber  'ißräjipitierftanbe  aufgerüf)rt  ift. 

@ämtlid)e  ber  obengenannten  nnb  auf  ä^nli^e  Seife  aug  ben  oerfc^ic* 
benen  9^üancen  öon  S^romgetben  t)ergefteüten  gemifd)ten  @rüne  ^aben  eine 
nnb  biefelbe  (Sigenfc^aft.  ©ie  beden  inggefamt  auf  bog  S5ortreffIic^fte  alg 
Ölfarben  nnb  trodnen  fel^r  gut.  ©ie  erforbern  jum  2lnmad)en  in  ^teigform 
12  big  15  ^^roj.  Öl  nnb  finb,  menn  ber  ©c^merfpat  red)t  feingemal)len  mar, 
fe§r  fein  nnb  leitet  jerteilbar.  ©ie  merben  jmar  glei^faUg  olg  Safferfarbe 
namentlich  jum  J^aiDetenbrud  angemenbet,  Ijaben  febo^  in  biefer  gorm  üiel 
mcniger  ©chönheit,  3)edlraft  nnb  ®lanj,  alg  in  Öl.  ©ie  finb  ziemlich  hotlbar 
an  ni(!ht  ju  fef)r  beli^teten  ©teilen.  ©chmefell)oltige  jDömfjfe  toerbuntcln  bag 
(Selb  in  ber  garbe.  ©tarfeg  Sicht  bemirft,  bo§  bag  3Blau  »erbleicht,  moburch 
bag  (Sriin  na^  nnb  no^  ®^cfe  garbenöeränberung  tritt  mehr 

hernor,  menn  bag  ®rün  alg  Safferfarbe,  meniger,  menn  eg  alg  Ölfarbe  an* 
gemenbet  mar,  nnb  ift  in  einem  geringeren  @rabe  bemerfbar  bei  bunlleren 
©orten.  Stroden  bem  Sid)te  auggefeljt,  mobei  fein  Sinbemittel  ben  (Sinflu^ 
beg  Sithteg  nnb  ber  Suft  hinbert,  bleichen  bie  gemifdhten  (S^h^^mgelbgrüne  un* 
gemein  rafch  nnb  merben  gelber,  ©chon  in  jmei  ©tunben  ift  ein  Unterfd)ieb 
bemerfbar. 

S)ie  ‘'Prüfung  biefer  grünen  garben  auf  iljre  @üte,  b.  !)•  nuf  ben  reinen 
©ehalt  an  (Shtomgelb  nnb  ^ariferblan,  ift  jmor  d)emifd)  angführbar,  adein  fo 
umftänblich,  ba^  fich  meber  gabrifant  noch  Äonfument  bie  5[Rühe  geben  mirb, 
jene  mertbebingenben  SSerbinbungen  onf  bem  Sege  ber  qnantitotioen  d)emif^en 
^nalqfe  jn  beftimmen.  ®er  gobrifant,  meld)er  ein  ©ortiment  gemifdjter 
ß^h^ontgelbgrüne  onf  oben  angegebene  Seife  hovgeftedt  hnt  nnb  in  ißorrot  hedt, 
fann  bnrd)  bloßen  ^Bergleid)  leicht  heraugfinben,  melcher  ©orte  ein  ju  :prüfenbeg 
(Srün  im  ©ehalte  am  näd)ften  fleht.  ®er  9}faler  fann  fidher  barauf  red)nen, 
ba^,  menn  er  jmei  anfd)einenb  gleid)e  ©orten  oor  fid)  h^^t/  biejenige  beffer  ift, 
melche  bei  gleid)  großem  tion  331eimei§  ober  ©djmerfpot  am  menigften 

in  (Stau  »eränbert  mirb. 

Übrigeng  fann  man  inbireft  ang  ber  dJfenge  beg  »orhanbenen  Bufa^eg 
ebenfallg  auf  ben  Sert  fdhlie^en,  nnb  ba  biefer  Bitf^^  foft  ohne  Slugnahm e 
immer  nur  ang  ©djmerfpat  befteht,  fo  ift  bcrfelbe  leid)t  jn  ermitteln. 

3Jian  bigeriert  gn  biefem  S3ehnfe  eine  obgemogene  Duantität,  j.  33.  10  g 
beg  froglidhen  (Srüng  mit  einer  überfchüffigen  Dnantität  Kalilauge  etmo  einen 
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Sag,  gie|t  bie  ^eüe  gtüffigfeit  ab,  tDöfrf)t  einige  ’SRaU  burd§  Sefantiereu  mit 
SBaffer  auö,  fügt  na^^er  fonjentrierte  ©aläjänre  ^inju,  lä^t  abermatö 
24  ©tunben  fielen  «nb  befantiert  aufö  neue.  SJian  bringt  nun  ben  aug  ©c^tner^ 
fpat  beftel^enben  tnei^en  S'tücfftanb  auf  ein  gen3ogene8  giüer,  tnäjd^t  Ujn  mit 
2ßafjer  forgfältig  ab,  trocfnet  unb  ermittelt  fein  ©emic^t.  biefem  tä^t  fid^ 
bann  ber  ^rojentget)aIt  be§  ®rün§  an  ©^inerfpat  leidet  bered^nen.  Söeiter 
fann  menigftenö  ber  gabrifant,  menn  er  fein  “^robefortiment  hierbei  üergleid^enb 
jn  9?ate  jie^t,  anö  ber  Diüance  fd^Iie^en,  meldfje  2lrt  ©t)romgetb  angcmenbet 
mürbe,  nnb  mie  nie!  ^ariferblau  jn  einer  fotd)en  9^üance  ungefähr  angemenbet 
merben  mn^.  S)ie  bei  obiger  ©^merfpatbeftimmnng  angemenbete  Kalilauge 
töft  baö  (Stjromgelb,  baS  33teioj^b  fomie  bie  ©^romfäure,  nnb  jerfe^t  baS 
'!)3ariferbtau,  non  biefem  bto^  (SifenojtH^brat  jnrüctlaffenb.  Sie  ©aljfönre  töft 
bann  and§  te^tereS,  nnb  tä^t  bto^  ben  ©d^merfpat  jnrüdf. 

ßinfgrüne  «ermatten  fid^  auf  gteid^e  SBeife,  aber  in  ber  barauS  erf)attenen 
alfatif(^en  Söfnng  bringt  ©d§mefetmafferftoffga§  einen  meinen  9^ieberfd^tag  tierüor, 
mä^renb  gemifdtjte  (5t)romgetbgrüne  unter  benf eiben  Umftänben  toermöge  i^re0 
23teiget)atteö  einen  fd^marjen  ober  fd^marjbraunen  5Jiieberfdi)tag  geben. 

f^olgenbe  5tnmerfnng  in  bejng  auf  bie  mit  ben  oerfdfjiebenen  ©^romgetben 
bnrdt)  SJiifd^ung  mit  ^ariferbtan  unb  ©d^merfpat  f)erüorgebrad§ten  ©etbe  ift 
oiefleid^t  nid^t  überflüffig,  um  bie  9^otmenbigfeit  jn  jeigen,  bie  Sefd^affen^eit 
ber  ©rüne  mit  feber  befonberen  ©orte  ©etb  genau  ju  prüfen.  SRan  mirb 
nämtid^  finben,  ba^  an§  bunfel  jitronfarbigen  unb  fd^mefetgetben  ©orten  bei 
nngteid[)er  3itf^*wtnlenfe^img  bie  färben  bem  äußeren  ^nfe^en  nadt)  einanber 
tänfdf)enb  ät)ntid^  fein  fönnen.  5tber  man  barf  tro^bem  bie  eine  ©orte  nid^t 
bmd§  bie  anbere  fnbftitnieren,  benn  ftreidtjt  man  beibe  in  Öt  auf,  fo  fann  bie 
eine  blaugrün,  bie  anbere  getbgrün  erfd^einen.  3fm  festeren  gatte  enthält  ba§ 
©rün  immer  entmeber  bto§  baS  bunfet  jitronfarbige  ©^romgetb,  ober  einen 
Stnteil  baoon.  ©rfd^einen  bie  ©orten  grasgrün,  menn  in  01  ongeftridt)en,  febod) 
menig  bläntidt)  burd^fd^einenb,  menn  auf  ©tag  geftridfjen,  fo  enthalten  fie  immer 
©einifd^e  aug  üerfd^ieben  nüancierten  ©^romgelben.  (Sg  ift  atfo  beim  23er= 
gteid[)e  einer  garbe  mit  bem  ^ergeftetlten  ©ortiment  audf)  biefer  Umftanb  in 
33etrad()t  jn  jie^en. 

(Sin  anberer  2ßeg  gur  Sarftelinng  ber  gemifd}ten  ©^romgetbgrüne  ift 
bag  naffe  33erfat)ren.  ©g  ift  ot)ne  meitereg  flar,  bo^  auf  biefem  SBcge  eine 
oiet  innigere  'dJiifd^nng  ber  33eftanbteite  ber  garbe  erhielt  merben  fann, 
atg  na^  bem  oort)er  befd)riebenen. 

Sie  erfte  53orbebingung  für  biefc  9)iet^obe  ift,  bag  33ertinerbtan  in 
^bfung  jn  bringen,  mofUr  fid)  ^auptfäd^Ii(^  bie  Dpatfäure  nnb  bag  gelbe 
33tnttangenfat5  eignen,  ©ine  einfadje  33orfd)rift  tautet  j.  fotgenberma^en: 
SJtan  fteltt  ang  100  kg  Steigtätte  nnb  56  kg  SOprojentiger  ©ffigfänre  eine 
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Sbfung  öon  bafifd)em  Sleiacetat  ^er,  weldjer  mau  lougfam  eine  mit  28  kg 
33i^romat  tierfe^te  $?öfung  non  19  kg  trocfenem  33erlinerblau  in  3  kg  Djal® 
fänre  ^injufügt.  Unter  ftänbigem  Umrütjren  wirb  nun  ba8  ®emifcl§  admä^Iid)  auf 
100»  gebradjt,  o^ue  ba^  febod)  ein  Sieben  eintritt.  (5ö  entfielt  ein  fd§öne8  unb 
fef)r  fialtbareS  @rün,  meldjeö  fo  rafc§  mie  möglid)  mit  SBaffer  burc^  ©efautieren 
gemafd)eu  mirb.  Statt  Oj'atfäure  tonnen  4kg  f^erroc^anfali  öermenbet 
merben.  Um  baö  te^tere  feinerfeitS  al8  f^arbenbeftanbteil  unb  nidjt  nur  nl8 
?öfung«mittel  nutzbar  ^u  mad)eu,  menbet  man  bie  fombinierte  äRet^obe  an,  bie 
namentti^  in  (gnglanb  unb  Slmerifa  niel  gebram^t  mirb.  ÜRan  löft  4  big 
15  kg  Djalfäure  unb  5,5  big  13  kg  gerroctjanfali  in  300  kg  fod^enbem  SBaffer 

auf  unb  trägt  25  big  100  kg  trodeneg  Serlinerblan ,  mit  SBaffer  angeteigt, 

nad)  unb  nad)  ein,  big  atteg  gelöft  mürbe,  morauf  man  50  kg  S3id)romat  ^inju* 

fe^t  unb  nod^  V2  Stnnbe  lebljaft  fieben  lä^t.  2Rit  biefer  Söfnng  mirb  eine 

bafifdje  S3Ieiocetatlöfung  aug  50  kg  S3teiglätte  unb  100  kg  Sleiacetat  aug» 
gefäüt.  !Der  5Rieberfd)iag  mirb  breimat  mit  tattern  SBaffer  gemafdjen. 

2.  @emifd)te  3^^^^9ßtbgritn e. 

‘©iefe  ®rüne  ^aben  ät|ntid}e  @igenfd)aften,  mie  bie  S^romgelbgrnne;  eg 
finb  ebenfot(^e  @emifd)e  non  ^intgetben  ber  oben  befc^riebenen  5Irt  mit  ^arifer* 
btau  unb  gugteid)  mit  gemiffen  äJiengen  non  S^merfpat,  um  bie  f^arbe  tjetler 
unb  billiger  jn  mad)en.  ®ie  Sßirtnng  ber  einjetnen  äRifd^unggbeftanbteite 
auf  bag  ®efamt|)robntt  ift  berfenigen  bei  ben  S^romgetben  im  attgemeinen 
gteic^,  fo  ba^  bie  bort  gegebenen  SÜRifdjunggregetn  and)  t|ier  im  gangen  ma§* 
gebenb  finb. 

@in  größerer  3ufcife  i^on  Sfjat  erforbert  t)ier  eine  größere  QJienge  non 
®elb,  menn  bie  9^üance  feurig  bleiben  unb  nid)t  ing  @rane  ge^en  folt.  3)ie 
etmag  ing  ©etbtic^e  faltenben  Dlüancen  ber  3intgrüne  finb  bie  f^önften,  unb 
bie  5tnga§I  ber  Sorten  non  ^in^S^ün,  bie  man  teitg  nad§  ber  5Rüance,  teilg 
nad)  ber  Onantität  beg  Sc^merfgjatgufa^eg  ^erftetlen  tann  unb  tatfäc^tid)  in 
ben  §anbet  bringt,  ift  eine  an^erorbenttid)  gro^e.  So  finbet  man  in  ben 
^H-eigfuranten  ber  einen  gabrit  über  30  Sorten  3in^9^üne,  bereu  greife  um 
bag  Sed)gfad)e  nariieren;  ein  anberer  ^reigtnrant  entt)ätt  22  nerfdjiebene 
Sorten  3iitt9i-’dne,  bereu  teuerfte  ben  nierfad)en  ^reig  ber  biltigften  t)at  nfm. 

Um  gu  einem  paffenben  Sortimente  fomo^t  ^infid)tti^  ber  9^Uance,  atg 
and^  beg  '>)3reifeg  gn  tommen,  fomie  and),  um  Sorten  beg  §anbetg  nergleid^en 
unb  nadt)al)men  gn  fönnen,  tut  ber  gabritant  am  beften,  SRifd^unggnerfa'^ren 
mit  einem  ober  mel^reren  Wirten  ber  angeführten  3intgetbe  gn  befolgen,  mie  bei 
ben  ©htomgetbgrünen.  (Sr  mirb  bann  ang  ben  nerfdjiebenen  ^robemifd)nngen 
biejenige  augmähten,  metdhe  er  in  größerem  SRa^ftabe  bnrdh  entfpredhenbe 
3)Ufdhnng  für  ben  Raubet  barfteden  mill.  (Sr  tann  ferner  ang  bem  Sortiment 
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erfef)en,  wie  er  ju  t)erfai)ren  ^at,  um  eine  tiorgelegte  ©orte  ^infic^tüd)  ber 
9?üance  unb  ^arbentiefc  narf)jua^men,  ba  j.  33.  eine  blüuli^grünere  ©orte  burd) 
3ufal^  tion  me^r  5ßlan,  eine  gelblid^ere  burc^  geringeren  baoon  ober  oon 
me^r  ®elb,  eine  tiefere  intenfioere  bnrc^  geringeren  ©c^wer* 

fpat  o'^ne  ©djmierigfeiten  t)ergeftellt  werben  fann. 

®ie  ^arbe  ebenfo  beftänbig  wie  bie  ®t)romgrüne, 

^aben  aber  niematg  einen  olioengrünen  ©tit^,  fonbern  finb  ftetö  rein  grün,  ©ie 
finb  in  Öt,  namentlich  aber  at?  SBafferfarben  unb  für  ben  STafDetenbrud,  fowie 
als  3lnftri(hfarbe  auf  ®ip8  unb  '^feifentongrunb  anwenbbar.  3luf  frif^em 
^atfgrnnb  finb  fie  inbeffen  nicht  hnitbar,  ba  biefer  i^r  33Ian  jerftört  unb  fetbft 
baS  (Selb  angreift.  2)em  Söaffer  teilt  baß  ®rün  immer  eine  gelbliche  ^arbe 
mit,  weil  baS  3tnfgelb  etwaö  barin  loölid)  ift.  Sn  öerbünnter  ©aljfäure  fann 
bag  tt)el<her  31rt  e8  auch  immer  ganj  aufgelöft  werben,  nur 

bei  pifrinfaurem  S:onerbe*3ii^^oj;r)b  bleibt  bie  'j]3ifcinfäure  nngelöft.  (58  bleibt 
hierbei  zugleich  baö  33erlinerblau  mit  bem  ©chwerfpat  jurüd.  2Birb  ber  ge* 
wafd)ene  9^üdftanb  mit  ^^fali  übergoffen,  unb  färbt  fid)  bie  glüffigfeit  gelb,  fo 
ift  auch  ''^ilrinfäure  norhanben  gewefen.  Seim  digerieren  jenes  S^üdjtanbeS 
mit  ^^fali  unb  3lu8wafd)en  bleibt  ber  ©^werffjat  unb  nom  'jßariferblan  her* 
rührenbeS  (Sifenojnb  jurüd.  digeriert  man  le^tereS  ©emenge  jur  (Sntfernung 
beS  (5ifenoj:^b8  mit  ©aljfäure  unb  wäfd)t  auS,  fo  bleibt  nur  ber  reine  wei^e 
©d)werff3at  nngelöft,  ber  auf  einem  f^üter  abfiltriert,  getrodnet  unb  gewogen 
werben  fann,  unb  auS  beffen  (Sewid)t  fid)  bann  ber  projentifche  (Seljalt  ber 
S^arbe  an  biefem  3“f‘ifee  ergibt. 

(Sin  3iirfgrün  fommt  im  ^anbel  unter  bem  iliamen  Äallgrün  nor,  ob* 
gleid)  eS  in  frifd)em  ^alt  feine  grüne  f^arbe  nerliert  unb  in  (Selb  übergeht. 

Ilm  jn  ermitteln,  ob  baS  in  einem  3wlgrüne  enthaltene  3infgelb  bafifch* 
d)romfaürer  3info):l)bfalf  ober  bafifdj'chromfanreS  3rnto5t)bfali  (©.  207  u.  f.) 
ift  unb  um  beffen  ©ehalt  an  ^alf,  Shromfäure  unb  3ittfo^h^  S“  beftimmen, 
nerfäljrt  man  folgenbermahen :  ?Uian  bigeriert  bojS  3^'^’f9rün  mit  falter,  ner* 
bünnter  ©aljfäure,  wel^e  baS  ^öft  unb  Serlinerblau,  fowie  bie  3rtfü^e 

nngelöft  lä^t,  Oon  benen  man  bie  gelbe  Söfung  abfiltriert,  der  blaue  9?üd* 
ftanb  fann  nun  auf  bie  weiten  3ufü|?e  unb  baS  S^^riferblan  nach  SJia^gobe  beS 
bei  ben  blauen  Farben  angegebenen  Verfahrens  (©.  310  u.  f.),  ober  bjw. 
wie  norhin  unterfud)t  werben,  die  gelbe  Söfung  enthält  bie  Seftanbteile 
beS  3ittfgelbS,  alfo  je  nad)  ber  3ufommenfe^ung  beS  leljteren:  Äalf  ober  Äali, 
(Shromfäure  unb  3wfojhb-  9)ian  tierfeljt  fie  mit  etwas  öerbünnter  ©öhwefel* 
fäure,  wobnrd)  in  bem  galle  ein  beträchtli^er  weiter  9?ieberf^lag  entfteht,  wenn 
baS  ju  beftimmenbe  3wfgelb  anS  ^romfaurem  befteht.  5Dian 

miföht  mit  SBeingeift  unb  filtriert  ben  (SipS  ab,  ber  auSjuwafchen,  jn  trodnen 
unb  ju  wägen  ift,  um  auS  bem  fo  gefnnbenen  ©ewichte  ben  (Sehalt  beS  3^^^== 
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gelbö  an  ^atf  ju  berechnen.  3)te  obfiltrierte  f^Iüffigfeit  enthält  bo§ 
unb  bie  ganje  S^romfäure,  le^tere  üermöge  t^rer  burd)  ben  SBcingeift  erfolgten 
fHebuftion  in  gorm  üon  ß^romoj^b.  'ilRan  fallt  nun  beibe  Dj^be  mit  fot)len» 
faurem  S^otron,  mcif^t  ben  auf  ein  f^ilter  gebrod)ten  S^ieberfc^Iag  mit  bcftiüier» 
tem  SBaffer  gut  auö,  f)}üU  if)n  borouf  in  ein  ^od)ftäfd^d)en  unb  foc^t  i^n 
barin  einige  3eit  mit  Äali*  unb  9^atronIouge  rein  auö,  mel^e  bag  ßinfojtjb 
aufiöft,  baß  S^romoy^b  ober  ungelöft  lä^t.  ®ie  glüffigfeit  mirb  na^  oor* 
gängigem  ißerbünnen  mit  SBaffer  obfUtriert,  unb  baß  auf  bem  f^ilter  jurücf= 
bfeibenbe  Sfiromoj^b  noc^  bem  2lußmafd)en,  Sirodnen  unb  ©lü^en  gemogen. 
'Daß  gefunbene  ©emid^t  beß  (5^romo{t)bß  ergibt  baß  ©emid^t  ber  ©^romfäure 
burd)  äquioalentmä^ige  SSere^nung.  -Sn  bie  abfiltrierte,  baß  ent* 

^altenbe  f^lüffigfeit  mirb  fo  lange  ©d^mefelmofferftoffgaß  eingeleitet,  biß  atteß 
3infojqb  alß  mei^eß  ©dimefeijinf  gefällt  ift,  moß  boran  erfannt  mirb,  bap  in 
einer  abfittrierten  ^robe  ©(^mefetammonium  feinen  meiteren  9^ieberf^Iag  mef)r 
^eröorruft.  Daß  gefällte  ©^mefefjinf  ift  nun  oon  ber  f^lüffigfeit  burd^  gittra* 
tion  ju  trennen  unb  fo  lange  mit  SBaffer,  in  mel^eß  mon  etmaß  ©d)mefet* 
ammonium  tröfjfelt,  außjumofd)en,  biß  ein  Jro^jfen  beß  äöafd^mofferß  beim 
©r^i^en  auf  Patinbfed^  feinen  ^fedf  me^r  jurüdlä^t.  9Jton  föft  afßbann  boß 
ouf  bem  gilter  jurücfgebliebene  ©djmefeijinf  mit  oerbünnter  ©d^mefeffäure  auf, 
oerbunftet  bie  Söfung  mit  bem  SBafd^maffer  beß  ^ilterß  erft  in  einem  S3ed)er* 
glafe  im  ©anbbabe,  bann  in  einem  'ipiatintiegel  unb  bringt  ben  25erbampfnngß= 
rüdftanb  jufei^t  bei  fd)mad^er  ©lU^fiiije  oödig  jur  Drodne.  Doß  ©fü^en  ift 
oorfid)tig  außjufüf)ren,  ba  boß  f^mefeffoure  Sinfoyqb  bei  ftarfer  ©fü^^ilje  unter 
Burüdtaffung  oon  Binfojt)b  jerfe^t  mirb.  äRan  mägt  bonn  ben  Dieget  nebft 
Bn^ft,  entfernt  ben  festeren  mit  f)ei^em  2Baffer  unb  mägt  nun  ben  Diegel 
mieber  juriid.  Die  Differenj  ergibt  baß  ©emid^t  beß  auß  bem  ©^mefefjinf 
gebiibeten  mafferfreien  f^mefetfanren  B^^o^qbß,  auß  mefd)em  fidf)  fd^Iie^tic^ 
burd^  9?ed^nung  bie  9)ienge  beß  in  bem  ßinfgelbe  beß  unterfu^ten  Binfgrünß 
gebunbenen  Bitt'foj.-qbß  ergibt. 

©ntf)3rid^t  ein  Bt^fgrün  bei  ber  Unterfu^ung  bem  obigen  ä5erf)often  unb 
ergibt  eß  bie  bei  bem  oorangegebenen  anafqtifc^en  ©ange  ju  beflimmenben  ein* 
jefnen  33eftanbteife,  namentlid^  einen  entf)3red^enb  großen  Äaffgef)aft,  fo  befte^t 
baß  Oor^anbene  B^nfgelb  auß  bafif^*^romfaurem  Binfojtibfoff,  beffen  Duan* 
tität  fid^  auß  beu  gefunbenen  ©emid^ten  ber  einzelnen  ©toffe  bered)net,  unb 
fann  boneben  nur  ©puren  non  ^aU  entpatten.  —  ©rgibt  baß 
bagegen  bei  entfpredjenbem  ©epatte  oon  ©promfäure  unb 
Äoffgepaft,  aifo  feine  gäflung  mit  ©d)mefeffäure  in  ber  onfangß  erpaftenen 
fafjfauren  Sbfung,  fo  mu^  gefolgert  merben,  bo§  ein  opne  ^affjufa^  per* 
gefteüteß  bafifdp*d)romfaureß  ^oIi*Binfo5i)b  im  Binfgrün  oorpanben  ift.  Die 
33eftimmung  beß  ÄoUgepoIteß  erforbert  ein  befonbereß  unb  jiendidp  umftänblicpeß 
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53erfa^ren,  nur  tion  geübteren  Slnal^tifern  mit  0i^er^eit  anSjii^ 

führen  unb  be^^Ib  mit  9^ücf[id)t  auf  bie  praftifc^en  ßüJecfe  biefeö  33uc^e8  ni^t 
angegeben  wirb. 


3.  iBerfd)iebene  gemifd)te  (Srüne. 
jDa  alle  gelben  f^arben  mit  33Ianen,  fofern  fie  fic^  mit  le^teren  ntc^t 
c^emif^  jerfejjen,  grüne  f^arben  liefern,  fo  üerfte^t  e§  fi^  t)on  felbft,  ba^  not^ 
anbere  gemifdjte  ®rüne  al8  bie  angefüfjrten  möglich  finb;  bi§l)er  fommen  feboc^ 
nur  folt^e  im  §anbel  ror,  bereu  (5^romgelbgel)alt,  mie  unten  angegeben,  teil* 
meife  bur(^  Terra  de  Sienna  erfe^t  ift.  ®ie  rein  gelben  Dcfer  unb  bie 
Terra  de  Sienna  geben  mit  'jßariferblau  @rüne,  bie  gmar  ni^t  feurig  finb, 
aber  eine  toortniegenb  grasgrüne  ^arbe  ’^aben  unb  bei  ber  5lnmenbung  bel)alten, 
mä^renb  fie  juglei^  baö  Eigentümliche  jeigen,  ba^  ihre  5Inftriche  in  £)1  immer 
üerhältnigmä^ig  riel  bunfler  finb  al8  bie  f^arben  an  fich,  ohne  ba^  feboc^  biefe 
bunflere  D'Jüance,  roie  bei  ben  auö  Ehromgelb  unb  'jßai-iferblau  mit  0^merfpat* 
jufa§  gemif^ten  bunfeln  (Grünen,  burd)  übermiegenbeS  331au  he^forgebradjt  ift. 
SJiifdjt  man  bläulicheg,  aber  feurigeg  Dlgrün  aug  rein  gelbem  Ehromgelb, 
‘i|5ariferblau  unb  0d)n)erfpat  mit  20  ^roj.  guter  reiner  Terra  de  Sienna,  ent* 
raeber  alg  naffen  Seig,  ober  auf  ber  SJiühle,  fo  oerliert  bag  Ölgrün  hievburd) 
foum  an  Sebhaftigfeit,  bie  ^'iüance  wirb  bunfler,  aber  mehr  rein  graggrün. 
3)unfle  Ölgrüne,  meld)e  auf  biefe  ^rt  hergeftedt  finb,  alfo  bereu  ®elb  jum 
2;eil  Terra  de  Sienna  ift,  fommen  neuerbingg  im  §anbel  Oor,  unb  man  mürbe 
fi(^  oergebeng  bemühen,  fie  aug  9^üancen  oon  Ehromgelb  adein  hettiorjubringen. 
Ebenfo  entgeht  biefer  ßufatj  bei  ber  gemöhnlichen  '»Prüfunggraeife  ber  gemifdjten 
®rüne  fehr  leid)t  ber  SBahrnehmung,  meil  and)  bag  in  ber  f^oi^be  öorhanbene 
^ariferblau  mit  gemiffen  9?eagenjien,  j.  33.  mit  .Kalilauge,  Eifenojpb  jurüdlä^t, 
melcheg  mit  bem  befonberg  jugefeljten  Eifenoppb  leid]t  t)ermed)felt  merben  fann. 
Eg  ift  baher  notmenbig,  burd)  eine  entfpredjenbe  llnterfu^nnggmethobe  bag 
Eifenojcpb  ber  jugefe^ten  Terra  befonberg  nad)jumeifen.  3«  ßmede 
bigeriert  man  bag  ®rün  einige  ßeit  mit  nid)t  ju  ftarfer  0a4fäure,  mobei  eine 
Söfung  non  faljfanrem  Eifenojpb  unb  Ehtomoi’hb  entfteht,  ber  man  noth  etmag 
3Beingeift  jufügt,  um  ade  Ehromfäure  in  Ehromoppb  ju  oermanbeln.  Slian 
fädt  bann  beibe  Dpt)be  mit  31mmoniaf,  trodnet  ben  9^iebetfd)lag  unb  fd)miljt 
ihn  im  ^orjedantiegel  mit  0alpeter,  big  er  ruhig  fließt.  3)ie  Sliaffe  löft  man 
bann  in  einem  33ed)erglafe  mit  SBaffer  auf.  331eibt  babei  Eifenojpb  in  einiger 
9)ienge  jurüd,  fo  enthält  bie  f^arbe  biefen  Bufalj.  Erhält  man  jebod)  hierbei 
nur  einen  fehr  geringen  9?üdftanb  Oon  Eifenoppb,  fo  fann  ber  festere  aug  einem 
eifenoj-pbhaltigen  331an  he^i^ühren,  mie  fol^eg  mohl  entfteht,  menn  man  01nt* 
laugenfalj  mit  Eifcnojhbulfaljen  fädt  unb  bann  ben  faft  meinen  9^ieberfd)lag 
an  ber  ?uft  ohne  meiteren  merben  lä^t. 


426 


UUramaringrüne. 


Gr.  @rüne^  IKtromarin.  llltrauiaringrün. 

33on  ber  S3Ubung  unb  2)arftellmig  biefer  garbe  war  unter  ben  blauen 
Farben  beim  ^Irtifel  Ultramar  in  bereits  bie  9?ebe.  (gS  nerfte^t  fi^  üon 
fetbft,  ba^  man  bem  grünen  Ultramarin  burc^  ben  ju  feiner  UmmanbUmg  in 
blauen  Ultramarin  angeraenbeten  S^öftungSproje^  ^ugUi^  beliebige  9^üancen 
geben  fann,  welche  jmifd)en  feiner  urfprnngtid)en  grünen  f^arbe  unb  bem  reinen 
33Ian  liegen,  ©o  erjiette  9?üancen  beS  UltramaringrünS  fommen  benn  au^ 
tatfä^Iic^  im  ^anbel  ror.  3nbeffen  finb  biefe  Farben  ron  feiner  großen  3n* 
tenfität,  nnb  wenn  fie  eine  fol^e  erlangen,  fo  finb  fie  eigentlid)  fd)on  blau. 

33ei  ©efegen^eit  ber  Unterfu^ung  non  im  Raubet  norfommenben  grünen 
Uftramarinen  würbe  gefunben,  ba§  au^  biefe  SBare  fd)on  nerfälfdjt,  ober  burd) 
Äunftgriffe  oerfc^önert  wirb,  unb  bann  eigentlich  mehr  jn  ben  gemifdhten 
färben  jn  rechnen  ift.  ^Derartige  ©orten  finb  entweber  grünblaue  Ultramarine, 
ober  ganj  blaue,  auf  welche  ein  gelber  jinnhaftiger  $?ad,  wahrfdheinlidh  ^renj* 
beerengelb,  in  geringer  9Jienge  gefällt,  unb  woburch  bie  tiefere  blaue  ^arbe 
äußerlich  in  ein  entffjre^enb  tieferes  ®rün  öerwanbelt,  ober  fie  finb  jugleich 
nod)  blau  gefärbt,  inbeni  anfcheinenb  auS  einer  alfalifchen  Söfung  rebujierter 
Snbigo  barauf  gefällt  ift.  (Sin  fotd)eS  grüneS  Ultramarin  üerhielt  fi^  nämlid) 
bei  ber  Unterfudjung  ganj  eigentümlid). 

SBährenb  baS  gewöhnli^e  grüne  Ultramarin  bnrd)  ©aljfäure  auf  ber  ©teile 
unter  ©ntwidelnng  non  ©^wefelwafferftoffgaS  entfärbt  wirb,  unb  nur  wenig 
UngelöfteS  jnrücfbleibt,  fo  entwidelte  bie  fragliche  ©orte  beS  grünen  Ultra= 
marinS  jwar  ebenfalls  ©chwefelwafferftoffgaS,  aber  ftatt  einer  (Sntfärbung  trat 
unter  ißerfchwinben  ber  grünen  f^a^be  eine  blaue  hci'üor,  unb  auf  ber  Dberfläd)e 
ber  f^lüffigfeit  ein  metattifd)  glänjenbeS  ^äutchen  non  einem  ©d)WefelmetoIl, 
welches  i^  für  ©ihwefeljinn  anfah,  auS  bem  ^inngeholt  beS  gelben  i^acfeS  hev* 
rüf)renb.  ^nd)  burd)  wäfferige  Söfnng  non  tl^fali,  weldje  Weber  warm  nod) 
falt  auf  baS  unnemiifchte  grüne  Ultramarin  einwirft,  würbe  biefe  Söare  fo= 
gleid)  in  Slaugrün  nüanciert.  ®ie  babei  erhaltene  ^lüffigfeit  erfchien  gelblid) 
unb  würbe  burch  ©d)Wefelwafferftoff  bräunlid)  gefällt.  S}a  bie  beiben  jnge* 
fetzten  f^arbftoffe  aber  nerbleid)en,  obwol)l  fie  bem  grünen  Ultramarin  ein  tiefer 
grünes  Sfnfehen  erteilen,  fo  wirb  ber  Käufer  febenfaKS  getänfcht,  wenn  er 
glonbt,  mit  einem  berartigen,  tief  gefärbten  Ultramarin  jugleid)  eine  am  ?id)te 
nnneränberliche  grüne  ^arbe  ju  erhalten. 

33on  anberen  grünen  Farben  nnterfd)eibet  fid)  baS  grüne  Ultramarin  babnrd), 
bah  mit©änren  feine  ^arbe  oerliert  nnb  babei  ©chwefelwafferftoff  entwicfelt, 
mithin  fich  ebenfo  oerhält,  wiebaS  blaue  Ultramarin  nnb  wiebeibiefem  angeführt  ift. 

53on  ben  braungrünen  gemif^ten  färben  war  bereits  bei  ©d)warj  (©.  257) 
bie  9?ebe. 


^Dritter 


hn  ^nrli^n* 

A.  ^um  2tnftreicbctt  uub  9JiaIett* 

3n  ben  öor^ergebenben  ^bfc^nitten,  raeldje  bte  ^erftellung  ber  färben 
erörtern,  raurbe  f^on  furj  auf  i^re  iBertuenbuug  burd)  bte  Angabe  btngebeutet, 
ob  bief^arben  al§  SBaffer*,  Öl*  ober  ^alffarbe  brauchbar  feien,  darunter 
ift  bjw.  ju  oerftefien,  erftenS,  ba^  bie  garbe  für  bte 
SRaleng  ober  auc^  5Eaf)etenbrucfe8  mit  mafferf)altigen  f^tüffigfeiten  angeftrid)en 
ober  aufgebrudt  merben  fann,  jroeitenö,  ba§  biefeö  aut^  ber  f^att  in  Öl  ift  unb 
enblid),  ba^  bie  f^arbe  o§ne  nachteilige  33eränberungen  auf  frifd)en 
Äalfmänben  als  SBafferfarbe  gebraucht  ober  mit  ^alfmilch  als 
Sinbemittel  t)ermifd)t  merben  fann,  3JJand)en  f^^arben  gibt  nun  ihr  günftigeS 
SBerhalten  in  biefer  Sejiehung  einen  größeren  Söert,  als  anberen,  bereu 
3ntenfität  nnb  ©thö^heit  gleich  ober  nod]  größer  ift. 

2Bie  bem  auch  fei,  fo  fann  in  ber  Siegel  feine  ber  jahlreidjen  f^arbcn,  mie 
fie  bie  f^abrifen  liefern  unb  mie  fie  im  §anbel  oorfommen,  unmittelbar  unb 
ohne  meitere  med)anif^e  3e^'’^Wiierung  gebraud)t  merben.  23ßie  fein  bie  f^arbeu 
auch  f}ult)erifiert  unb  gefiebt  fein  unb  beim  Slnfühlen  erfd)einen  mögen,  fo  ift 
man  bod)  in  ben  meiften  f^ällen  genötigt,  fie  meiter  ju  jerreiben  unb  uatürlid) 
um  fo  mehr,  menn  biefelben  eine  fo  häufig  oorfommenbe  ftüdige  53efd)affenheit 
haben,  ferner  um  fo  mehr  unb  feiner,  je  mehr  bie  bamit  auSjufuhrenbe  ilRalerei 
fid)  tion  bem  gemöhnlid^en  5lnftrid]e  entfernt  unb  ber  eigentlidjen  SJialerfunft 
nähert.  SOiit  ber  beabfic^tigten  größeren  f^einljeit  unb  S^eilbarfeit  unb  bem 
Sinberftanbe  ber  f^arbe  gegen  biefe  3e’^leilung  mächft  bie  9)iühe  beSienigen, 
ber  fie  oerarbeitet.  ®iefer  StrbeitSaufmanb  fann  ju  einer  ebenfo  großen  SluS* 
gäbe  führen,  mie  bie  f^^arbe  an  fid)  foftet,  unb  baher  ift  eS  mohl  ber  SJJühe 
mert,  bem  oorliegenben  ©egenftanbe,  ber  3urichtung  hanbelSgängiger  f^arben  ju 
ber  für  ihre  unmittelbare  33ermenbung  geeigneten  f^orm,  einen  eigenen  Slbfc^nitt 
^u  mibmen,  ber  belehrenbe  2;atfad)en  unb  bead)tenSmerte  Söinfe  ebenfomohl  für 
ben  f^abrifanten  als  für  ben  ^onfumenten  enthalten  mirb. 
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®er  'iprobujent  jolc^er  (Srbfarben,  lüeld^e  in  bem  garben^anbel  öorfommen, 
benennt  geraö^nürf)  eine  ©orte  feiner  25are  gef  djläninit,  oon  gef^Iämmter treibe 
an  bi§  ju  gefc^lämmtem  Umbra,  ^Xon  nfm.  jDiefe  gefrfjlämmten  SBaren 
finb  gteict)mot)t  nicf)t  oon  übereinftimmenbem  änderen,  fonbern  fommen  in 
jmeierlei  formen  oor,  nämlid)  einmal  in  leidjt  jerbred)tit^en  ©tüden,  bie  fo 
tofe  jufammentjängen,  ba^  biefelben  burd)  ben  ®rucf  be6  ©treidjfingerä  jnr 
glatten  ^lät^e  au§geftrid)en  werben  fönnen,  anbererfeitö  aber  in  l)arten  ©tüden. 
21n  biefem  Unterfc^iebe  in  ber  met^anift^en  58efd)affen^eit  ift  ber  gabrifant  in^ 
beffen  unf(^ulbig,  weil  bie  gefd)lämmte  2Bare  beim  2:rodnen  Oon  felbft  ben 
einen  ober  anberen  B^ftcmb  annimmt. 

jDie  erfterwä^nten  lofer  jufammen^üngenben  ßrbfarben  finb  auf  i^re  gein== 
^eit  unb  ^Inmenbbarfeit  junäc^ft  nad)  folgenbem  empirifc^en  53erfa^ren  ju 
prüfen.  SBenn  bei  meidjer,  gefd)lämmter  äöare  unter  bem  ®rude  beg  empfinb* 
Iid)en  SCeileS  be§  ©treic^finger^  fid^  feine  l^arten  Äörf)erd)en  :§eranSfül)len  laffen, 
ober  fie  jmifdjen  bie  genommen  nid§t  freifd^t,  ober  wenn  fie  auf  einer 

@Iagf3latte  mit  etwag  SBaffer  befeudf)tet  beim  5luSftreid)en  mit  einem  ©taf)l* 
palettmeffer  nid)t  fd^reit,  fo  ift  bag  ©flammen  mit  einiger  ©orgfalt  auggefn^rt 
worben  unb  bie  garbe  taugt  ju  gewö^nlid^em  3lnftri^  unb  jnr  ®eforationg* 
malerei.  ©inb  aber  bei  ber  oorbemerften  Prüfung  ©anbförner  ober  anbere 
SBiberftanb  leiftenbe  Seile  barin  jn  finben,  fo  taugt  bie  f^arbe  nidf)t  o^ne 
weitereg  für  eine  etwag  gute  Arbeit,  fonbern  bebarf  erft  einer  entfpred^enben 
^Vorbereitung.  Sie  leljtere  fann  hefteten  entweber  in  einem  mül)eüollen  ßer» 
reiben  ber  äöiberftanb  leiftenben  Seile,  ober  in  einem  für  ben  ^ierju  nid^t  ein* 
geri^teten  ^^onfumenten  nod)  mü^eoolleren  '31bfd)lämmen  ber  f^arbe  nad^  ?D^a^* 
gäbe  ber  im  I.  Seil  biefeg  SBerfeg  gegebenen  Slnweifnngen.  hierbei  bleiben 
bann  bie  fd)Werer  jerreiblid)en,  aug  ©anb  ober  groben  ^arbförnern  befte'^enben 
Seile  jurüd,  wä^renb  bie  brau^bare  f^^^^be,  wenn  fie  nid)t  alg  äßafferfarbe 
oerwenbet  werben  foll,  in  ber  beim  ©d^lämmen  angeführten  äöeife  weiter  jum 
Srodnen  gebradjt  werben  nui^.  Siefe  ganje  Slrbeit  hdtte  aber  ber  ^robujent 
tion  vornherein  billiger,  bequemer  unb  oorteilhofter  Vornehmen  fönnen  alg  ber 
Äonfument,  unb  lel^terer  hätte  mit  ©ewinn  etwag  mehr  für  bie  fertig  jugerid)tete 
^arbe  bejahten  fönnen,  alfo  beibe  würben  bei  einer  gleid)  anfangg  voll* 
ftänbigen  .'perftellung  ber  §orbe  offenbar  verbienen.  -öft  nämlidh 
ber  S^üdftanb  ©anb  ober  ein  Körper,  ber  bem  ^onfnmenten  feine  SerWenbung 
geftattet,  fo  h^t  er  bo(^  gewöhnlidh  bafür  f^ra^ten  bejahlt,  viedeidjt  andh 
3öt(e  ufw.  -3ft  eg  aber  f^arbe  in  harten  Körnern  von  berfelben  21rt  unb  will 
er  fie  verwenben,  inbem  er  fie  fein  reibt  ober  mahlt,  fo  fommt  ihm  biefer  Seil 
ber  f^arbe  febenfallg  teurer  alg  ber  anbere.  ©i^erlid)  erwirbt  fidh  aber  ber* 
fenige  f^abrifant  ben  größeren  5lbfa§  unb  bie  ®unft  ber  ^onfumenten,  ber  bie 
Slrbeit  beg  ©dhlämmeng,  wenn  fie  überhaupt  vorgenommen  werben  mn§,  mit 


SSertüenbung  ber  fjarben  jum  ^nftreici^en  unb  Sütalen,  429 

©enauigfeit  augfU^ren  lä^t,  fo  ba§  bte  Söare  ni^t  Ho§  im  ^reigfurant  mit 
„gej(^Iämmt"  parabiert,  fonbern  oucf)  biefeg  ^bjeftb  tierbient,  anbererjeitg 
gettiinnt  ber  5[RaIer  ober  ^onfument  aud§  bonn  noc^,  menn  er  etmag  mepr  für 
gut  gef^Icimmte  SBare  bejot)It. 

derartige,  gleid^  anfangg  feingefcfjlämmte  ober  nai^trägticl)  mit  ©enauig* 
feit  gefd)Iämmte  ©rbfarben  bereiten  bem  ßerreiben  in  Öl  auf  irgenb  eine  3ßeife 
ober  i^rer  Verteilung  in  gettiö^nlid)en  mäfferigen  SSinbemitteln  feine  ©^mierig* 
feit.  jeigt  pierbei  jebe  and)  forgfältig  gefc^fämmte  f^arbe  in  i^rer  9)kffe 

eine  tion  ber  ©t^fämmarbeit  fjerrü^renbe  Ungleichheit  in  bem  @rabe  ber  5Ser* 
teUbarfeit.  derjenige  Seif  ber  f^arbe,  n)ef(f)er  fich  beim  ®d)fämmen  unb  3fb* 
fe^en  (f.  ben  ?frtifef  ©glömmen)  ju  oberft  im  SBaffer  fugpenbiert  befinbet  ober 
jnfel^t  auf  ben  übrigen  Seif  abfe^t,  ift  immer  feiner,  afg  mag  fid)  unten  befinbet 
nnb  fith  5unäd)ft  unb  juerft  auf  bem  33oben  abfagert.  Sßie  fofche  ©orten  tion 
tierfthiebener  f^einheit  beim  ©thfämmen  einer  f^arbe  getrennt  unb  fertiggeftefit 
raerben,  ift  in  bem  zitierten  Sfrtifef  angegeben.  3n  ben  ^reigfuranten  merben 
bie  feineren  ©chfämmprobufte  mit  ben  ^räbifoten  „fein  gefthfämmt,  eptra* 
fein  gefrfjfämmt,  boppeft  gef^fämmt"  ufm.  bejeid)net;  aber  oft  ftimmt 
bie  ißejeidhnung  nicht  mit  ber  2Bare  überein  unb  ift  nur  gemarf)t,  um  höhete 
Ißreife  ju  erliefen.  S3eim  ©infaufe  ift  eine  “ißrüfung  nötig  unb  bie  2Öare  ift  um 
fo  feiner  im  SSergfei^  mit  einer  anberen  ^f3robe  berfefben  5frt,  je  mehr  Veit  bie 
f^arbe  braucht,  um  fith  ffar  abjufe^en,  nochbem  man  fie  in  gfeid]tiief  SBaffer  in 
(Sfäfcrn  tion  gfeichem  Surchmeffer  gut  anfgerührt  unb  tierteift  hat.  Äommt  eg 
für  ben  ^onfumenten  in  f^rage,  ob  er  feiner  gefchfämmte,  affo  mehr  tierteifbare 
f^arbe  ju  bemfefben  greife  ober  auch  ju  einem  menig  höhere«  “iPreife  faufen 
foff  afg  meniger  fein  gefd)fämmte,  bifligere  Sare,  fo  fiegt  eg  in  feinem  3ntereffe, 
bie  feinere  ©orte  tiorjujiehen,  auch  ttienn  ber  höhei^e  ®i^ab  ber  ißerteifung  für 
ben  53erroenbunggjme(f  ber  f^arbe  nid)t  gerabe  unbebingt  notmenbig  ift.  ©off, 
mit  ber  ^arbe  ein  (55runb  gebedt  merben,  fo  mirb  biefer  V^cd  oft  fthon  mit 
einer  hafb  fo  biden  ©thicht  ber  feineren  erreid)t.  9Jian  fpart  affo  jeben* 
faffg  an  5[Rateriaf,  unb  biefe  Srfparnig  ift  bei  f^arben  tion  einigem  Sßerte  bnrd)» 
aug  ni^t  nnbeträchtfich,  namentfid)  bann,  menn  eg  fich  um  gemöhnfiche  5tn= 
ftriche  ufm.  hanbeft,  bei  benen  tiief  ^arbe  gebraucht  mirb,  mährenb  bie  ^unft 
meniger  in  0?ed)nung  fommt. 

SBenn  bie  (grbfarben  äu^erfid)  gut  gefd)fämmt  erftheinen,  fo  merben  fie 
jum  gemöhnfichen  SBanbonftrid)  in  äBaffer  unb  jur  Sapetenbruderei  meifteng 
ohne  meitereg  benu^t,  auch  ©anb  enthaften,  ber  bann  bei 

ber  Slrbeit  unten  im  Slrbeitggefäfe  prüdbfeibt,  ober  and)  bei  ber  33ermenbung 
mitfofgt.  Segmegen  achten  bie  ^onfumenten  für  fofehe  ^nmenbnng  meniger 
auf  biefen  ©anbgehaft,  jebenfaffg  auch  hier  ju  ihrem  5fJathteite,  benn  mit  fein 
tierteifter  f^arbe  ftatt  beg  ©anbeg  mürben  fie  tiief  meiter  gereicht,  b.  h-  tiief 
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gorbe  erfpart  ^aben.  -ön  früheren  nm^te  man  ficE)  oft  mit  fold^en  un= 

reineren  f^arben  behelfen,  benn  bie  f^abrifen,  weldfe  im  ganjen  menig  Äon* 
furrenj  Ratten,  fanben  an^  für  fd)Iect)tere  SBare  Slbfa^j. 

2Ba8  bie  (Srbfarben  anbetrifft,  bie  in  ^rten  ©tücfcn  oorfommen,  fo 
fönnen  fie  im  allgemeinen  biefetben  Unterf^iebe  in  ber  me^anifc^en  33efc^affen* 
'^eit  jeigen,  mie  bie  oorigen  loferen  (Srbfarben,  b.  t).  fie  fönnen  fein,  gut  ober 
aud^  nad)Iäffig  ober  and)  gar  nid)t  gefd)Iämmt  fein,  ^ierju  fommt  aber  nod), 
ba^  fie  fefter  jnfammenf|öngen,  fo  ba^  fie  gemö£)nlic^  nur  mit  bem  f^ingernagel 
ober  einem  Sfnftrnmente  jerbrüdt  merben  fönnen.  f^erner  nnterfdjeiben  fie  fi^ 
babnrt^  öoneinanber,  ba§  bie  eine  f^arbe  fic^  in  Söaffer  aufmeic^t,  bie  anbere 
nid)t.  jDa8  erfte  S5ert)alten  feigen  oHe  fein  gefd)Iämmten  unb  mieber  getrod'neten 
tonartigen  f^arben,  j.  33.  grüne  (ärbe.  SBenn  fof(^e  f^arben  nic^t  gut  ge* 
fd)fämmt  finb,  fo  laffen  fid^  barin  nad^  bem  3fufmeid^en  fanbige  ober  ^örtere 
Seife  erfennen,  burd)  3Serteifen  in  Söaffer  unb  3lbfel?en  auSfd)eiben,  affo  burd^ 
bag  ©d^fömmen  mie  bei  ben  anberen  entfernen,  aber  bie  fo  bel^anbeften  f^arben 
nel)men  nad)  bem  Srodnen  mieber  bie  oorige  ^ärte  unb  ftüdige  gönn  on. 
©offen  berartige  etma  fdf)fed)t  gefd^Iämmte  garben  afS  SBafferfarben  gebraud)t 
merben,  fo  fann  man  fie  burd)  nod)mafigeg  ©Stämmen  Oerbeffern  unb  bann 
felbftoerftänbfid)  bag  Srodnen  megfaCfen  faffen.  ©offen  fie  aber  ju  Ölfarbe 
bienen,  fo  ^at  fi^  ber  Äonfument  bnrcE)  ba§  nochmalige  ©d)fämmen  unb  ba§ 
für  festere  33ermenbung  nötige  Srodnen  gmar  eine  beffere  2Bare  tierfd)afft,  aber 
bie  33efd^affenf)eit  ber  feisteren  ift  für  bie  33enui^ung  afö  Ölfarbe  immer  noch 
fehr  unbequem,  benn  ihr  ß^i^i^eiben  in  Öl  ift  fehr  mühfam  unb  fann  nur  bann 
mit  feisterer  Sffiühe  erfolgen,  menn  ein  forgfameS  ^ufoerifieren  unb  ©ieben 
ber  garbe  nad)  bem  Srodnen  öorauSgegangen  ift. 

Sind)  bie  fünftlid),  b.  h-  «wf  dhemifchem  Söege  hc^Ö^ff ^ t^ien 
garben  hoben  nur  in  menigen  gaffen  bie  ©igenfchaft,  ein  feinet  ^nloer  jn 
bifben,  baö  beim  ßei-’^eiben  in  Öf  menig  SBiberftanb  feiftet,  fid)  lei^t  in  SBaffer 
gerteift  unb  bamit  einen  feinen  Seig  bifbet.  35iefmehr  hoben  fie  burd)* 
gängig,  menn  ihre  nid)t  erhörtenben  puftierförmigen  Buföfje,  mie  ©ipö, 
©djmerfpat,  ©tärfe,  nicht  übermiegenb  finb,  einen  mefjr  ober  minber 
großen  3ufommenhang,  bifben  oft  ff^röbe  ©tücfe  bon  mufdhefigem, 
erbigem  bi§  glasartigem  glatten  33rud)  unb  meinen  fid)  nicht  mieber  in 
SBaffer  auf,  obglei^  fie  nrfprüngfid)  auS  Söfungen  gefällt  finb  unb  ^mar 
meiftenS  im  3uftanbe  einer  fo  feinen  33erteilung,  mie  festere  auf  medhanifd)em 
SBege  bei  ben  ^rbfarben  auch  burd)  bie  forgfäftigfte  ©dhfämmung  nicht  ju  er* 
reifen  ift.  ^Derartige  horte,  nid)t  ermeichbare  garben  fann  man  nid)t 
fdhfämmen,  fonbern  man  mu^  fie  erft  )3ulDerifieren  unb  bann  mit  Söaffer  ober 
Öf  in  entf))red)enben  med)anifdhen  Vorrichtungen  mahlen  ober  im  fleinen 
jerreiben. 
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®te  Blütfdienarbeit  beö  ^ulöeriliereng  ift  für  ben  ^onfunienten ,  ber 
meiften^  hierfür  nur  unöoUfommene  einridjtungen  I)at,  fe^r  läftig  unb  foft* 
f^ielig.  SBenn  bte  Farben  in  äBoffer  gebrau(f)t  inerbcn  foüen,  bann  ift  eö  für 
ben  ^onfmnenten  ein  großer  S5orteiI,  fie  fetbft  barjufteHen,  benn  tnenn  er  bie 
garbe  and)  in  SCeigform  ermatten  fann,  fo  fonimen  fie  djtn  bod)  nnber^ättnig* 
inä^ig  ju  teuer,  fall«  er  erl}eblid)e  S:rang|)ortfoften,  Bolle  ufm.  für 
ba«  mitfolgenbe  äöaffer  bejahten  foll. 

,  Bn  neuerer  Beit  inerben  biefelben  färben,  tnel^e  man  früher  in  ©tüden 

taufte,  meit  man  it)re  @üte  bann  beffer  nad)  ^ußfe^en,  ^ärte,  gtattem 
®rnd)  erfennen  fonnte  (mie  j.  33.  mit  ©djwerfpat  oerfe^teg  ^Bleimei^  ben 
glatten  33rud)  nid)t  jeigt),  oon  ben  f^abrifen  auc^  in  ^orm  eineg  feinen  'ißuloerg 
abgegeben,  namentlid^  ©rbfarben,  unb  fie  §ei§en  bann  „gefdjtämmt  unb 
gemahlen",  „fein  gefd)Iämmt",  „ej;trafein  gefd)Iämmt  unb  ge* 
maf)Ien".  2Bie  fein  fie  gefdjtämmt  unb  gemalten  finb,  erfennt  man  an 
fotd)en  |)ulüerförmigen  färben  auf  biefelbe  äöeife,  mie  oben  bei  benfenigen  @rb* 
färben  ongefü^rt  ift,  bie  olg  lofe  mit  bem  ©treid)finger  jerbrüdbare  ©tüden 
im  Raubet  tiorfommen. 

3lt(e  f^abrifen,  melc^e  bie  färben  out^  in  Dt  abgerieben  im  großen  bar* 
ftcHen  unb  in  ben  Raubet  bringen,  t)aben  jum  ‘’!|5utoerifieren  biejenigen  (Sin* 

I  ri^tungen,  metdje  im  I.  Deit  biefeg  SBerfeg  beim  ^ultierifieren  im  attgemeineu 
j  erläutert  finb.  3)ie  färben  merben  ju  biefem  33el^ufe  fo  fein  gematjten  uub 
gefiebt,  ba^  nur  nod)  eine  gteid)förmige  Berteitung  in  £)t  ober  Sßaffer  nötig 
ift,  um  i^nen  bie  (Sigenfd)aften  einer  ^arbe  jum  Slnftreid^eu  ju  geben. 

(Sg  mürbe  bei  33teimei§  ermähnt,  ba§  ber  fein  öerteitte  maffer^altige  33rei 
biefer  garbe,  mit  Leinöl  jufammengebrac^t,  bag  SBaffer  augfdjeibet,  mät)reub 
jugteid)  bag  Leinöl  an  beffen  ©tede  tritt,  ©iefeg  35ert)atten  ber  in  9?ebe 
ftet)enben  garbe  erleichtert  ben  gabrifanten  bie  ^erftellung  beg  in  Ö  ab* 
geriebenen  23leimei^eg  in  tjohem  (Srabe.  ©g  märe  baher  fe^r  ermünfdjt,  menn 
fich  auch  onberen  färben  auf  gleid)e  SBeife  ju  Ölfarben  oerarbeiten  liefen. 
Die  färben  fönnten  bann  burch  ©d)lämmen  ober  Stahlen  mit  SBaffer,  moju 
im  fleinen  eine  §anbmühle  augreichenb  märe,  erft  jur  nötigen  f^einljeit  gebraut 
unb  bann  ohne  oorljerigeg  S^rodnen  in  Dt  angemacht  merben,  um  fie  Oon 
Oornherein  fo  fein  ju  erhalten,  mie  man  fie  burch  trodeneg  3lnmachen  ber 
gefiebten  garbc  nid)t  herftellen  fann.  3?och  Oorteilhafter  märe  eg,  bie  alg 
TOeberfdjtäge  erhaltenen  Farben,  menn  fie  nach  filtrieren  Deigform  an* 
genommen  haben,  unmittelbar  mie  oben  ben  mäfferigen  Steimei^rei  mit  Dl  ju 
beljanbeln.  Denn  burch  nathfolgenbe  Droduen  unb  ^utoerifieren  fann 
man  foldje  färben  nie  mieber  fo  fein  ^erteilen,  mie  fie  urf^rünglid)  gefällt 
merben.  3ltlein  feine  färbe,  au^er  bem  33leimei^,  geigt  bie  obige  (Sigenfdjaft 
beg  33leimei^eg,  Dl  ober  firnig  unter  ootlftänbiger  Slngftheibung  beg  SBafferg 
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ju  abforbieren.  ®enn  tüerben  bie  erftgenannten  gtüffigfeiten  anberen  roöffe* 
rtgen  f^arben  jugefe^t,  fo  bilbet  ft^  lebtgttc^  eine  (gmulfion,  b.  t).  eine  flüffige 
SJtaffe,  in  ber  baö  Dt  fe^r  fein  unb  gteid)ntö|ig  »erteilt  unb  mit  bem  SBaffer 
gemifdjt  ift;  eine  5tu§fd}eibung  be8  äBafferö  aber  finbet  nit^t  ftatt. 
®urd)  entfpre^enbe  3tbänberung  biefer  StRet^oben  fann  man  bennoc^,  menn 
auc^  nid)t  fo  bireft,  ju  in  Dt  angemad)ten,  fein  »erteitten  garben  getangen. 
Dag  na^fotgenb  ertöuterte,  mobifijierte  2?erfat)ren  ift  bei  aßen  mineratifd)en, 
»a^  fe^r  fein  jerteitten  9iieberfc^tagen  in  Deigform  unb  ebenfo  bei  gefd)tämmten 
(Srbfarben,  namenttic^  aber  bei  benfenigen  Farben  mit  bem  allergrößten  S5or* 
teite  anjumenben,  metd^e  beim  Drodnen  l^art  werben  unb  wetd)e,  um  fie  in  Dt 
abreiben  gu  fönnen,  erft  troden  putüerifiert  werben  müßten.  SBenn  man  näm= 
titß  bie  feine  ^arbe  jur  Deigform  gebrad)t  ^at,  beretßnct  man  ober 
ermittett  an  einer  “iprobe  itjreu  SBafferge^att  unb  fc^t  nun  bem 
Detge  fo  »iet  Dt  ober  f^irnig  ^inju,  wie  bie  trodene  f^arbe  er* 
fa^runggmäßig  an  Dt  erforbert,  wenn  fie,  troden  jerrieben,  einen 
fteifen  butterartigen  Dtteig  bitben  fott.  Dann  rüt)rt  man  bie  SSJiaffe 
burd}einanber,  bi?  fie  gteicßförmig  erf^eint.  9Jtan  bringt  fie  nun  in  eine 
fupferne  ober  eiferne  'ißfanne,  im  fteinen  in  '’f3orjettan*  ober  ^upferfcßaten  unb 
»erbampft  ba?  SBaffer  bei  getinber  SBörme.  SBenn  bie  Stttaffe  tjierbei  eine 
gteid)mäßige  ^onfiftenj  angenommen  t)at  unb  feine  SBafferbämfife  met)r  ent* 
weiten  tößt,  ober  t)eißer  wirb  at?  lOO«,  ober  wenn  fie  fid)  in  Derf)entinöt 
ftumpento?  jerteiten  täßt,  bann  ift  bie  f^arbe  braud)bar,  unb  fott  fie  jur  feinften 
Dtmaterei  gebraud)t  werben,  fo  fann  fie  nun  mit  teicßter  auf  bem  ftieib* 
fteine  nocß  etwa?  »erarbeitet  werben.  3fn  größerem  2)taßftabe  täßt  man  fie 
bie  SBatjen  paffiereu. 

Über  bie  fJJfaf^inen  jum  ßerreiben  trodener  garben  in  SBaffer 
unb  Dt  fott  at?  (grgänjung  be?  im  erften  Deite  ©efagten  fotgenbe?  angeführt 
werben.  Sit?  garbmül^tc  im  großen  gebraudßt  man  im  attgemeinen  bie  im 
I.  Deit  befd]riebene,  gum  S3teiweißmal)ten  bienenbe  S3orrid)tung,  nämtid)  burd) 
Dampf*  ober  SBafferfraft  getriebene  naffe  S!Jtüt)ten.  -Bm  fteinen  fann  man 
ganj  biefetbe  (äinricßtung  in  fteinerem  SDtaßftabe  mit  entfpre^enb  fteinerem, 
»erftettbarem  unb  burd)  eine  in  ba?  9Jtüpteifen  geftedte  Würbet  bretjba'rem  Säufer 
anwenben.  Dber  man  fann  ficß  berfetben  (ginrid)tung  bebienen,  wctd)e  bie 
Döpfer  gum  9)fat)ten  i§rer  ®tafur  anwenben,  unter  S3enu^ung  paffenber  härterer 
(Steine,  S3.  be?  ©ranit?  ftatt  be?  ©anbftein?. 

SJiafcßinen  jum  Stbreiben  in  Dt  finb  außer  bem  alten  S^eibfteine,  an 
wettern  bie  meiften  fe^t  tebenben  fJJiater  noc^  it)re  ^unft  ju  lernen  angefangen 
traben,  unb  ber  immer  ein  notwenbige?  ®erät  in  ber  SBerfftatt  be?  SKater? 
für  bie  Darftettung  fteinerer  Duantitäten  Dtfarbe  bleiben  wirb,  fepr  wenige 
brautßbar  nnb  praftiftß  befunben  worben.  Stnbererfeit?  bin  id)  bei  ber  SBicßtig* 
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feit  einer  qenügenb  feinen  unb  jugteic^  f^neüen,  fotnie  billigen  53erreibnng 
überjeugl,  ba^  feber  9Jiafer,  bcm  feine  Sffeibfteine  ju  wenig  ober  ju  teure 
geriebene  Ölfarben  lieferten,  fief)  naef)  guten  5D^afrf)inen  umgefe^en  nnb  fogar 
fold)e  ^jrobiert  ^at,  bie  öon  nted)anift^en  Söerfftätten  angefertigt  nnb  au^geboten 
werben.  (SS  ift  wo^t  rid)tig,  ba^  riefe  berfefben  gute  ÜDienfte  tun  unb  juni 
gewöt)nftd)en  idnftridie  ein  f)inreid)enb  feines  'i|3robuft  liefern,  aber  niemals 
werben  biefelben  in  bem  f^affe  fein  genug  reiben  ober  ^ö^ftenS  burd)  nod) 
größere  ^raftrerfdjwenbung  afS  beim  9^eibfteine,  wenn  man  Farben  anwenbet, 
wefdje  nic^t  im  toorauS  baS  jartefte  "iPufüer  bifben  unb  benen  nid)t  juror  affe 
förnige  33efd)affent)eit  genommen  ift. 

f^ür  bie  ^Darftelfung  ber  Ölfarben  in  SCeigform  ober  oon  Sutter* 
fonfiftenj,  wenn  fie  ni^t  nod)  ber  oben  berührten  SBeife  auS  wäfferigem 
Steige  erfolgen  fann,  oerwenbet  mon  ebenfalls  nur  mögfid)ft  fein  pufoerifierte 
f^orben.  9Jian  jerreibt  fie  am  beften  in  bereits  befd)riebenen  SRofe^inen. 

Sei  ben  Sadfarben  gelten  ^infii^tfi^  i^rer  medjonifc^en  Sef^offen^eit, 
il)rer  ßerreibung  unb  i'^rer  ^nwenbung  als  Öf*  unb  2ß  aff  er  färbe  affe  bie  Um= 
ftänbe,  weld)e  ic^  oben  für  bie  minerafifdjen  f^arben  angefüf)rt  §obe.  3;n  bejug 
auf  bie  oorftel^enb  erörterte  ^erftetfung  oon  Ölfarbe  auS  wäfferigem  STeige 
liegen  febod)  bie  Serl^ältniffe  bei  ben  ^adforben  infofern  anberS,  olS  mand)e 
berfelben  bie  oben  angegebene  (Sr^i^ung  beS  f^arbenteigeS  mit  Öl  jur  5luS* 
treibung  beS  SBafferS  nic^t  oertragen,  teils  wegen  ber  empfinblidjeren  ilJotur 
i^rer  organifc^en  garbftoffe,  teils  oermöge  if)rer  Seif)3ielSweife  ift  bie 

in  9hbe  fte^enbe  (5rl)i^ung  mit  Öl  bei  oüen  Sadfarben  mit  ©tärfejufal?  nid)t 
anwenbbar,  onbererfeitS  aber  aud^  nid)t  notwenbig,  ba  bie  ftärfel)altigen  Sod* 
färben  im  trodenen  9^o§e  ^ärte  l)oben,  fonbern  lofe  ju* 

fammen^ngenb  nnb  me^r  puloerförmig  finb,  fo  ba§  bie  ^erftetlung  ber  Ölfarbe 
aus  benfelben  leid)t  burd)  ^nreiben  ber  trodenen  ^odfarbe  erfolgen  fann. 

SBenn  bie  in  SBaffer  einen  teigförmigen  Boftflob  befi^en,  ober  oon 

etwoS  bünnerer  als  Sutterfonfiftenj  finb,  mog  biefe  ^onfiftenj  burc^  f^itoieren 
ober  2lbfe^en  ber  9]ieberfc^löge,  ober  nad)  Oorgängigem  0d)lämmen,  Sl?a^mol)len, 
Steffen  ufw.  ber  gerben  in  ber  frül)er  befd^riebenen  SBeife  erreid)t  fein,  fo  finb 
fie  in  biefer  gorm  für  ben  SDialer,  als  SBafferfarbe  für  S:ünd)er,  fowie  für 
2:a)3etenfabrifen  ufw.  braud)bor.  ®iefe  ^onfumenten  fe^en  beu  Zeigen  nun 
jwedentfpredf)enbe,  meiftenS  flüffige  ©toffe  ju,  bie  als  Sinbemittel  jwif^en 
ber  i^arbe  unb  bem  ©egenftanbe  bienen,  auf  weld^en  erftere  ouf getragen,  auf= 
geftrid^en  ober  aufgebrudt  werben  foH.  ©old^e  Sinbemittel  finb  Seimwaffer, 
©umnti,  SDejtrin,  ©tärfefleifter,  SÖiild),  ^alfmtl^  bei  Äalffarben. 
SDie  3lnftrid)e  oon  ^alf  unb  ^olfmild)  finb  an  unb  für  fid)  ol^ne  weiteres  auf 
äRouern  unb  ^alf*  ober  ©teinwänben  faltbar.  SDie  Seimforben  galten 
auf  ^ol3flöd)en  gewö^nlid)  nur  bann,  wenn  biefelben  erft  einen  f^irniSonftrid) 

(Beutele,  garbcufiit’viffltion.  II.  3.  28 
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erljalten  l^aben  unb  berfelbe  obgetrotfnet  ift.  ©o  galten  aud)  auf  ^oljpd^en 
unb  9Jiauern  mit  ^ieifter  befeftigte  Sapeten  ntcf)t,  fonbern  löfen  ftd)  balb  mieber 
ab,  menn  erftere  nit^t  jubor  einen  girniSanftri^  erhalten  haben. 

3)ie  SBaffer»  unb  Mattfarben  finb  atö  ^tnftrichfarben  innerhatb  ber  2öoh* 
nungen,  mo  fie  nie  na^  tnerben,  fet)r  brauchbar,  finben  baher  and)  hie^  in  ber 
S:at  bie  hdufigfte  ^Berwenbung  »on  feiten  bed  9Jiaterg  ober  2lnftreid)erg. 

SBenn  bie  färben  auf  bie  angefiihtte  5trt  in  Öt  ober  f^irnig  abgerieben 
finb,  entweber  burc^  bie  f^arbenfabrifanten  ober  ben  9J?ater  fetbft,  fo  finb  fie 
jtuar  immer  atg  5tnftri^farben  taugtii^  —  njenigfteng  Oertangt  man  bag  t»on 
ben  im  großen  äJia^ftabe  he^geftetlten  f^orben  — ,  aber  fie  eignen  fich  nicht  jur 
Slugführung  feiner  SRatereien.  ©ebarf  ber  SJiater  jn  le^terem  ^n^ede  eine 
größere  9J^enge  §arbe,  fo  bereitet  er  fid)  biefetbe,  ba  ihm  bie  f^arben  in  Suben 
für  Munftmater  ju  teuer  fommen  mürben,  auf  bie  SBeife,  ba^  er  bie  gemöhn* 
tithen  f^arben  nadjträgtidh  in  fteineren  'ißartien  auf  bem  ÜJeibfteine  noch  ^nt= 
fpred)enb  feiner  jerreibt. 

2Bie  bie  Ölfarben  aber  auch  üermenbet  merben  folten,  fo  begehrt  man 
non  ihnen,  ba§  fie  fdjnetl  trodnen.  ^ierju  fann  ber  g^ibritant  ber  eigentlichen 
f^arbe,  b.  h-  ber  färbenben  ©ubftanj,  nichtg  beitragen,  inbem  bie  ©genfd)aften 
ber  f^arben  unb  Mörper,  metche  fie  augma^en,  fid)  ni^t  üeränbern  taffen,  ohne 
ihre  ßnfammenfeljung  fetbft  ju  änbern,  mobitrd)  fie  aber  aufhören  mürben  ^u 
fein,  mag  fie  finb,  oft  gar  niiht  mehr  eine  f^arbe.  Sluch  ift  in  ber  £at  ber 
Unterfchieb  ber  3eit,  bie  jum  !Xro(fnen  ber  färben  nötig  ift,  meniger  non  ihrer 
chemifd)en  S'Jatnr  atg  Oon  itjren  phhfifatifchen  (Sigenfd)aften  abhängig.  ®enn 
bie  0chnettigfeit,  mit  meiner  eine  f^ßi^be  trocfnet,  ift  meifteng  ab- 
hängig  non  ber  Ouantität  an  Dt,  metche  bie  g^arbe  jum  Slnmachen 
in  Dt  bebarf.  üDiefe  jnr  ^erftetlung  einer  gleichen  Monfiftenj  erforbertichen 
Dtquontitäten  finb  ober  bei  ben  färben  fehr  nerfchieben.  Sltg  (Sptreme  für 
fchnetteg  Srocfnen  fann  man  ©teimei^  nehmen,  metcheg  lO^roj.  Dt  erforbert, 
nni  in  fein  verriebener  ©eftatt  STeigform  anjunehmen.  Sllg  (Sytreme  für  lang* 
fameg  Slrocfnen  mögen  bie  Dcferarten  gelten,  met^e  für  biefetbe  Monfiftenj  30 
big  36  ^roj.  an  Dt  ober  Dtfirnig  in  Slnfprud)  nehmen.  SBerben  nun  bie 
beibcn  genannten  f^orben  mit  gteid)niet  Terpentinöl  aufgeftridjen  unb 
gleich  bid,  fo  erhält  mon  ©^i^ten,  moüon  bie  breimat  fooiet  Dt  h^ttenbe 
©chi^t  menigfteng  breimal  fooiet  3eit  juin  Trodnen  brauchen  mirb.  T)urd) 
3ufag  üon  ©teimeih,  ©chmerfpat  nfm.  merben  baher  bie  f^arben  im  allgemeinen 
fchnetler  trodnenb,  meit  bann  bie  Dtmenge  in  ber  aufgeftrid)enen  ©thi#  oer» 
hättnigmä^ig  Oerringert  mirb. 

T)ie  tunliche  Slugnuijung  biefer  ©rfahrunggfä^e  gefd)ieht  feiteng  ber  SOiater 
einmal  boburch,  ba^  fie  fein  fetteg  Dt,  fonbern  nur  Terpentinöl  jum  ©erbünnen 
ber  in  Dt  angeriebenen  f^arben  onmenben;  ferner  baburth,  f^arben. 
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weld^e  biet  DI  aufne^men,  ni^t  mit  ro^em  DI,  fonbent  mit  gut  trotfnenbem 
girni«  anreiben,  auf  meld)e  SBeife  and)  biefenigen  gabritanten  nerfa^ren,  meiere 
in  DI  ongeriebene  f^arben  anfertigen.  ^Bleifarben  ober  f^arben,  bereu  ^au|)t* 
beftanbteil  SSIeioj-^b  ift,  trodnen  im  allgemeinen  rafc^,  fo  au^  bie  nie!  ©^raer* 
fpat  ent^altenben,  meil  fie  nid)t  oiel  DI  oerfc^Iuden.  Die  f^abrifanten  benu^en 
bo^er  pm  2Inreiben  foI(^er  ujenig  DI  abforbierenben  f^arben  nur  ro§e§  ab* 
gelagertes  Seinöl,  bagegen  ju  ben  biel  Öl  tierfd)tudenben  f^arben  in  ber  0^egel 
nur  Seinölfirniffe.  3febod)  merben  le^tere  f^arben  and)  jiiraeilen  nid)t  mit 
Firnis  angerieben,  ber  ftetS  üon  bunflerer  ift^  fonbern  mit  DI.  -Ön 
biefem  i^alle  jerreibt  man  mit  ber  §^arbe  einige  ^rojente  Sleiglätte,  melc^e 
bann  benfelben  @ffeft  ^eröorbringt,  als  l^ätte  man  gelobtes  DI  angen)enbet. 
DiefeS  Serfa^ren  ^at  ben  33eeinträ^tigung  ber  f^arbe  bitrd^  gefärbten 

f^irniS  ju  oer^inbern. 

Sluf  ber  Dberfläc^e  ber  in  offenen  @efä|en  enthaltenen,  mit  Seinöl  ober 
Seinölfirnis  abgeriebenen  f^arben,  mo  fie  mit  ber  Suft  in  Berührung  ftehen, 
bilbet  fid)  befanntlich  balb  eine  $aut.  Diefe  befteht  auS  berf eiben  ©ubftanj, 
in  weld]e  fid)  baS  DI  allmählid)  beim  Drodnen  beS  3InftritheS  Oerwanbelt  unb 
burd)  n)eld)e  bal)er  bie  eigentliche  f^arbe  auf  bem  bemalten  ©egenftanbe  befeftigt 
wirb.  Um  biefe  rafChe,  unangenehme  unb  für  ben  ©ebrouCh  ber  f^arbe  fehr 
hinbertid)e  ^autbilbung  ju  oerhinbern,  bebedt  man  bie  f^arbentorräte  mit  einer 
©Chid)t  2Baffer,  bie  man  oon  ber  fteifen  gai^be  Oor  ihrem  ©ebrou^e  lei^t 
wieber  abgie^en  fann.  Die  f^abrilanten  füllen  bie  f^arben  neuerbingS  in  ®Iech* 
büchfen,  welche  mit  einem  Dedel  oerlötet  werben,  wobei  alfo  burch  ben  oöKigen 
Suftabfchlu^  biefe  ^autbilbung  oerhinbert  ift.  Die  güdung  ber  für  Zünftler 
fein  geriebenen  Farben  in  Duben  oon  ßinnfolie  Ijtit  benfelben  3'wed.  Da  aber 
ber  33erfd)Iu^  oi(^t  oollfommen  ift,  fo  fann  man  bie  mit  f^arbe 

gefüllten  Duben  bei  feljr  langem  5lufbewahren  in  SBaffer  ober  Derpentinöl  legen 
unb  fo  ben  Suftjutritt  oerhinbern. 

DeilS  ift  eS  bei  ber  33erwenbung  trodener  f^arben  ©ad)e  beS  SJtalerS, 
wetd)e  Die  ober  f^irniffe  er  oerwenben  will,  teils  erforbert  bie  3lrbeit  eine  5luS* 
wal)!  je  naCh  bem  ©lanje,  ben  bie  ^nftridje  annehmen  foHen,  unb  fe  nad) 
äußeren  (Sinwirfungen,  benen  biefelben  auSgefetjt  finb.  Sein  öl  unb  QJiohnöI 
finb  ju  aden  2Inftrid)en  fehr  anwenbbar.  Diefc  Die  werben  um  fo  fd)öuer  uub 
um  fo  geeigneter  jum  SInftrid),  bei  je  gelinberer  Demberatur  fie  mit  einigen 
'ifJrojeuten  331eiglätte  gefod)t  ober  aud)  bIo§  jufammengerieben  unb  flehen  gelaffen 
finb.  9)lan  fann  fie  baburd)  bleid)en,  ba^  man  fie  in  f^Iafchen  oon  weitem  ©lafe 
längere  3cit  «^er  ©onne  auSfeljt;  ein  3ofal?  oon  Derpentinöl  beförbert  biefeS 
33Ieid)en.  Um  fie  oon  Einfang  an  mit  feiner  bunfleren  f^arbe  p  erhalten,  als 
baS  DI  Oon  ifJatur  befi^t,  fann  man  letzteres  in  ein  ©efä^  bringen,  1  bis 
3  “iproj.  fein  gemahlene  ©ilberglätte  nebft  1  “iproj.  33Ieijuder  jufe^en,  in  baS 
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®emif(^  einen  ©trom  bon  SBafferbainpf  einige  ©tunben  einteiten,  baranf  ab== 
felgen  taffen  nnb  baß  Öt  öom  SBoffer  abjie^en.  2Ran  erhält  fo  einen  gut 
trocfnenben  f^irniö,  ber  aber  ni^t  böllig  ftar  ift,  weit  er  etinaS  f^en^tigteit 
einfdjlie^t.  Sr  jeigt  febod)  beim  ©ebran^e  feine  nachteiligen  f^olgen  nnb  mirb 
t)ell,  menn  man  i^n  eine  fnrje  ßeit  anf  100  bi§  110®  ermärmt.  SS  ift  fd)abe, 
ba§  bie  te^tbefchriebene  3trt  ber  ^irniöbereitung,  melChe  ot)ne  alte  ©efa^r  ift, 
an§  bem  ©rnnbe  nicht  ebenfo  gut  für  bie  iÖiater  ober  ^abrifanten  pa^t,  meit 
ein  Heiner  2)am|3ffeffet  baju  nötig  ift,  metchen  bie  ^abrifanten  ju  anberen 
ßraeden  fchon  befi^en,  ben  ber  SIJiater  aber  ffjejiett  ju  biefem  33chufe  erft  an* 
fd)affen  mü^te. 

S8  fann  hier  nebenbei  ermähnt  merben,  bo^  jnm  Stnreiben  öon  f^arben 
an^  §arjöt  berraenbet  mirb.  33eim  ?lnftreid)en  mit  fotzen  f^arben,  bie  mit 
iparjöt  angerieben  finb,  trodnet  ba§  ^Terpentinöl  ufm.  unter  ^urndtaffung  be§ 
§arje§,  metdjeö  bie  gnrbe  auf  bem  angeftrichenen  ©egcnftanbe  befeftigt.  ©otChe 
^tnftriche  mögen  gute  ®ienfte  leiften  auf  hattbarem  3Jlateriat,  mie  auf  Sifen, 
©teinen  ufm.,  aber  ba§  $otj  merben  fie  nid)t  befonberS  fchüljen,  meil  bie 
farbenhattenbe  §arjf(hicht  mit  ber  ^eit  riffig  mirb  nnb  bann  ba6  3Baffer  ein* 
bringen  tä|t.  9^ur  menn  auf  §otj  erft  ganj  bünne  ^tnftri^e  gegeben  merben, 
fo  ba^  baS  ^arj  in  baöfelbe  einbringen  fann,  mögen  fol^e  ^ilnftrid)e  einiger* 
mafeen  bem  3mede  entfprechen.  SJian  gibt  be^hatb  berartige,  hauptfächtid)  atS 
©dju^bede  beS  .^otjeS  bienenbe  5tnftriche  häwfiö  9<rnj  ohne  f^arbe  unb  benu^t 
baju  oft  ben  in  Sngtanb  oiet  angefertigten,  fogenannten  Bright  VarnisB 
unb  Black  Varnish,  einen  f(^marjen  girniö,  metcher  auö  ©teinfohtcnöt, 
©teinfohtenteer  nnb  barin  getöftem  §arj  ober  ^tfphalt  bargefteüt  mirb  unb  jum 
'Jtnftri^e  Oon  im  f^reien  befinbti^en  ©egenftänben:  ©tadeten,  ^fßtanfen,  au^ 
oon  ©chiffen  geeignet  ift. 

©ollen  bie  5tnftrid)e  haftbar  fein  unb  nicht  batb  f^ehter  jeigen,  fo  barf  in 
feinem  f^atte  etma  erft  ein  ©runb  mit  ÜBafferfarbe  gelegt  merben,  um  na^h^r 
ben  Ölanftrid)  barauf  mit  Srfparnig  ju  mad}en.  ®enn  fotche  5tnftrid)e 
blättern  febenfatt^  nad)  einiger  fo  bo^  bei  benjenigen  Dfforben* 

anftrichen,  met^e  ein  toorjeitigeS  Slbblättern  feigen,  gemöhnlid)  eine  äöoffer* 
fnrbengrunbierung  oorfiegt. 

Senn  Sadfirniffe  bei  SJtafereien  unb  ^nftridjen  ju  bem  in  21n* 

menbung  fommen,  um  befonber^  gfänjenbe  f^fächen  ju  erliefen,  fo  mirb  jumeifen 
bie  ?[Raterfarbe  erft  mit  Öf  aufgetragen  unb  bann  mit  SadfirniS  ber  ©lanj 
gegeben.  £)bgleid)  nun  bie  berart  hergefteHte  3lrbeit  bem  2fnfehen  nad)  nid)t§ 
ju  münfdjen  übrig  fä^t,  fo  ift  bo^  and)  biefeS  33erfahren  burd)nu§  ju  tabeln. 
jDenn  bie  aufgetragenen  toerfchiebenartigen  ©djiChten  blättern  entmeber  ebenfo 
ab  mie  im  obigen  f^alfe,  ober  fie  jerreifen,  meil  ihre  beiberfeitige  31uöbehnung 
oerfdhieben  ift,  aifo  bie  eine  ober  anbcre  ©d)id)t  bei  TEcmperaturmechfeln  nad)* 
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geben  mu^,  nad)bem  beibe  trocfen  geworben  ftnb  unb  bann  t^re  ßlaftijität  oer» 
loren  ^aben.  ^ermeibung  biefeg  Übelftanbeö  tut  ber  SJiater  am  beften,  er 
oerwenbet  einen  fetten  Sacffirntg,  b.  l).  einen  mit  ^?einötfirnig  gemif(^ten 
^ofjatfirnig,  fomo^t  jnm  3tnftri^  alg  jum  Radieren,  fo  ba§  beibe  bllnn  auf= 
getragenen  0ct)id)ten  eine  gleidjartige  SJJaffe  bitben.  S^iffige,  alte  Slnftrit^e 
t)aben  gewötinü^  bie  obige  35erantaffung,  ebenfo  riffige  ©ernätbe,  metc^e  auf 
einen  ®runb  gemalt  finb,  ber  bnrd)  ganj  anbere  2lnftrid)gmateriate  ^ergeftellt 
\  ift,  alg  bie  barauf  befinbüc^e  QJialerei  binfidjtüd)  ber  angemenbeten  Die  ober 
f^irniffe.  ^ierju  fommt  au^erbem,  ba^  ein  mit  DIfirniffen  angefertigteg 
©emälbe  etwa  mit  ber  3eit,  wenn  eg  feinen  ®Ianj  öerloren  l)at,  oft  nod)  ein* 
ober  mc^reremal  mit  wieber  anberen  f^irniffen  retnfc^iert  ift. 

3ur  SJialerei  unb  jum  5Inftrid)  auf  einem  S^iaterial,  weld)eg  fid)  biegt 
ober  winbet,  augbe^nt  unb  jufammenjie'^t,  finb  nur  foId)e  Sadfirniffe 
empfe^tengwert,  weld^e  eine  gewiffe  QJlenge  i'einölfirnig  entl)alten,  benn  biefer 
f^irnig  mad)t  ben  Inftrid)  jä^e  unb  elaftifd),  fo  ba§  ber  leljtere  fleinen  SSe* 
wegnngen  unb  ^Biegungen  nadjgibt,  o^ne  ju  jerrei^en.  Dammarfirnig  behält 
wo^I  eine  3eitl(wg  elaftifc^e  33efd)affen^eit,  wobei  er  gern  fiebrig  bleibt;  aber 
i  jule^t  trodnet  er  boc^  aug  unb  jerrei^t  bann  auf  biegfamen  glücken  um  fo 

;  leidjter,  alg  ein  biefeg  f^irniffeg  oermöge  feiner  erheblichen  ^ug* 

behnunggfähigfeit  fd)on  auf  unbiegfamen  f^Iächen  na^  einiger  3ßit  eintritt. 

29eim  Radieren  mit  '’f3oIierung,  wobei  feine  Dedfarben  angewenbet  werben, 
fonbern  bag  SJiaterial,  gewöhnlid)  |)ots,  nur  eine  f^arbe  erhält,  entweber  biird) 
^eijen  ober  lafierenbe  ?ade  ober  ladähnlithe  f^arben,  33.  3fcafouIad,  ?!Jiaha* 

I  gonibraun,  gebrannte  Terra  de  Sienna,  fann  bie  färbenbe  ©dhicht  burch  febe 

3frt  f^irnig  aufgetragen  unb  eingerieben  werben.  @benfo  fann  bag  Radieren 

nad)her  mit  Äopal*  ober  ©pritladfirniffen  erfolgen.  Die  (Sd)ld)ten,  bie  hier 
auf  gefd)Iiffene  ffdadjen  aufgetragen  werben,  finb  fo  bünn,  ba^  fie  bem  3ev* 
reifen  gewöhnlid)  nidht  unterworfen  finb. 

j  Dft  finb  fäuflid)e  Sadfirniffe  nicht  bag,  wofür  fie  auggegeben  werben, 

i  unb  ber  SUialer  erlebt  bann  Ieid)t  33erbrie§Iid)feiten,  inbem  bie  ungenügenbe 

33efd)affenheit  folcher  Sade  erft  nad)  ihrer  ^Verarbeitung  in  ben  baniit  he^'* 
geftellten  mangelhaften  3lnftrid)en  he^öortritt,  welche  baher  feine  3frbeitg* 
weife  nicht  empfehlen.  f^Ur  ben  QJfaler  ift  eg  alfo  ftetg  oon  ^Vorteil  unb  eg 
gibt  ihm  non  oornherein  eine  ©arantie  unb  33eruhigung,  wenn  er  mit  felbft 
angefertigten  Saden  arbeitet,  wofern  er  nicht  3lbnehmer  folcher  f^irmen  ift, 
bie  ftetg  reeüe  SBare  liefern,  nnb  fofd)e  f^irmen  gibt  eg  au^.  3Iber  oft  ift 
ber  ^reig  bag  35erführerif^e.  tÜfan  fauft  billig,  ohne  ju  bebenfen,  bah 
reelle  f^abrifanten  fa  auth  billig  liefern  würben,  wenn  fol^eg  bei  guter  Söare 
möglid)  wäre.  Die 33ereituug  ber  wichtigften  Sadfirniffe  ift  baher  nathftehenb 
angegeben. 
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Äo^atlocf  fann  niemals  ganj  wei^  ober  farblos  fiergefteHt  trerben,  unb 
ein  tm  ^anbel  ettoo  bafür  auSgegebener  farblofer  Sacf  ift  getoi^  fein  ^ofiatfacf. 
Der  SDialer  bereitet  festeren  am  jmecfmä^igften  in  ber  SBeife,  ba§  er  fi^  jiem* 
lid)  ungefärbten,  am  beften  Somrie  ^opal,  üerfctjafft,  benfefben  f^miljt  unb 
nad^f}er  meiter  »erarbeitet.  ®ie  ridjtige  3luSfü^rung  beS  ©^meljenS  ift  bie 
ipan^3tfac^e.  -öm  fleinen  SJJa^ftabe,  ben  ißer^ältniffen  beS  SHaferS  angemeffen, 
»erfährt  man  babei  am  beften  fo,  ba§  man  fi^  »on  gutem  tjaltbaren  2:ö)3ferton 
einen  SofDf  mad)en  lä^t,  ber  aber  ftatt  mit  einem  33oben  in  einen  Sric^ter  mit 
2:ricf)terrö^re  enbigt,  bie  etwa  18  bis  20  cm  fang  ift.  üDiefen  S^opf  feljt  man 
in  eine  blecherne  ^of)fenf)fanne  mit  ober  o^ne  0^oft,  bie  in  ber  3Jiitte  ein  ?od) 
f)at,  bnrc^  mefc^eS  bie  S^ric^terröfire  gef)t.  SJian  umgibt  bann  ben  Xopf  mit 
.^of)Ien,  jünbet  fie  an  unb  mirft  ben  ^of}af  hinein,  ber  in  bem  SJia^e,  mie  er 
fd)mifjt,  burd)  baS  STricfjterro^r  ^erauSlöuft,  atfo  nid)t  über^i^t  merben  fann. 
Unter  bie  9Jö^re  ftellt  man  ein  @efä^  mit  faftem  SBaffer,  baS  man,  menn  bie 
Äo^fenfifanne  einen  9?oft  :^at,  mit  einem  ®ecfef  bebecft,  burc^  ben  baS  STricfjter* 
rof)r  ge^t,  fo  ba§  feine  5lfd)e  »on  oben  in  baS  (Sefö^  faflen  fann.  3;n  bem 
festeren  erftarrt  nnn  ber  gefc^mof^ene  ^opaf.  Sßenn  ber  fämtfit^e  in  ben 
Sopf  gefüllte  Äofiaf  gefc^mofjen  ift,  fo  füllt  man  frifdjen  nac^,  bis  eine  ge¬ 
gebene  ^Portion  auf  biefe  3frt  »erarbeitet  ift.  2)ian  nimmt  ben  gefc^mofjenen 
^o^af  nac^fier  auS  bem  Sßaffer,  trocfnet  i^n  »or  feiner  SBermenbnng  auf  einer 
toarmen  ©teile  anS,  füllt  i^n  in  unb  übergie^t  benfefben  mit  S^er= 

fientinöl,  mefdjeS  i^n  nac^  unb  nad)  aufföft.  ©oflte  bie  5lufföfnng  trübe  fein, 
fo  ermärmt  man  fie  »orfidjtig  einige  ß^it  über  bem  geuer  unb  fä^t  fie  nod) 
l)ei^  burd)  ^^einmanb  laufen.  äJian  »erbünnt  nötigenfalls  ber  fpejieff  ge= 
münfdjten  ^onfiftenj. 

f^etten  ^opalfirniS  erijäft  man  feid)t,  menn  man  Seinölfirnis  jnm 
^od)en  erf)i^t,  if)n  »om  geuer  ^ebt  unb  bann  nac^  unb  nac^  »on  obigem  ^ofjaf* 
firniS  nad)  Sebarf  jnruf)rt.  3)iefe  5frbeit  barf  jebod)  in  9^üdfid)t  auf  ben 
babei  gebifbeten  leicht  entjünbfic^en  Sterfientinölbampf  niemals  in  ber  9?ä:^e  »on 
f^euer  ober  Si^t  auSgefüfjrt  merben,  ebenfo  ift  eine  Überfiiljnng  beS  DIfirniffeS 
jn  »ermeiben,  meif  fonft  beim  beS  ÄofjatfadS  burd)  bie  pföljlid)  unb  in 

großer  SJienge  erfolgenbe  53erbampfung  beS  SCerpentinöIS  fe!^r  leid)t  ein  »e^e* 
menteS  Überfteigen  ber  'iJJJaffe  erfolgt. 

^ommt  eS  nid)t  fef)r  auf  bie  §arbe  beS  fetten  ^opaffirniffeS  an,  fo  fann 
man  aud)  ^opaf  in  einer  Äupferpfanne  unter  Umrü^ren  mit  einem  (Sifenftabe 
fd)mef3en,  bis  er  »oüftänbig  unb  fdpaumfrei  flüffig  gemorben  ift.  5[Ran  feljt 
aisbann  Seinölfirnis  unter  Umrü^ren  Ijinju,  in  meld)em  fid)  ber  Äopal  balb 
»öllig  anflöft,  nimmt  nad)  erfolgter  Sluflöfnng  bie  Pfanne  »om  f^ener  unb  feljt 
nnn  Serpentinöl  ebenfalls  unter  Umrü^ren  ^inju,  um  fo  mel)r,  je  bünner  ber 
f^irniS  merben  foll. 
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!Der  auf  (elftere  Seife  bereitete  ^irniS  niu|  einige  3cit  ftefien,  bamit  fid) 
Unreinigf eiten  abfe^en.  ^erbünnt  man  aber  mit  Serfjentinöl  t)inrei^enb,  fo 
fann  er  auc^  marrn  filtriert  merben. 

33eim  0t^metjen  beS  ^o^jatö  entmidetn  fic^  fe^r  fte^enbe  ®ämpfe  eine§ 
brenjiidjen  ftüt^tigen  £)18.  9Ran  nimmt  bag  ©c^metjen  ba^er  am  beften  im 
freien  ober  unter  einem  gut  jiet)enben  ©d^ornftein  bor.  3m  ®ro^en  t)at  man 
fomot)!  ^nm  ©djmeljen  be8  ^opalö  al§  jur  (Sntfernnng  biefer  ^öd)ft  bcfd^ioer® 
Iid)en,  bie  Singen  angreifenben  Kämpfe  befonberc  S3orrid)tungen. 

©ammarfirniö,  ben  man  and)  beiben  oor^ergepenben  girniffen  jufetjen 
fann,  unb  raeldjer  faft  ganj  nngefärbt  ift,  fo  ba^  berfefbe  fid^  borjügfidf)  jnr 
SSerarbeitung  meiner  eignet,  obroo^t  er  mit  ber  ßeit  riffig  mirb,  fann 

man  baburd^  bereiten,  ba§  man  baS  S)ammartjarj  in  emaittierten  (Sifengefä^en 
fd^mifjt,  bis  eg  nid^t  me^r  f^änmt,  fonbern  ffar  fließt,  morauf  man  Serpentinöf 
jnfe^t,  mef^eg  ben  ®ammar  föft.  ®ie  l^ei^e  l^öfnng  filtriert  man  bann  bnr^ 
Seinmanb.  (Sine  anbereS3ereitnnggmeife  beg  jDammarfirniffeg  befielt  barin,  ba§ 
man  bag  ©ammar^arj  o^ne  meitereg  mit  Serpentinöl  übergie^t,  in  mefd^em  eg 
fi^  fei^t  nnb  nad^  nnb  nac^  föft.  Sfber  bie  festere  ?öfung  mirb  niemafg  §ell 
nnb  burd^fid^tig,  fonbern  bfeibt  ftetg  opafifierenb,  meif  ipr  bag  im  S)ammar  ent? 
paftene  Saffer  beigemengt  ift,  bag  nad)  bem  erften  S3erfapren  beim  ©^mefjen 
beg  §arjeg  entmeid)t.  (Sine  britte  ißereitunggnieife,  mefdje  ben  Sammarfirnig 
jugfeid)  mafferftar  unb  weniger  gefärbt  liefert,  alg  nadp  bem  erften  S3erfapren 
bnr^  Sluflöfnng  beg  gefdpmoljenen  ^arjeg,  ift  bie  folgenbe.  9Jian  erpi^t 
1  ©ewidptgteit  S)ammar  mit  4  (Seraidptgteilen  Serpentinöl  fo  lange,  big  einerfeitg 
aüeg  §arj  gelöft  ift,  wag  raf^  erfolgt,  nnb  big  anbererfeitg  feine  Safferbampf? 
blafen  mepr  aug  ber  5!Jiaffe  entftepen  nnb  augtreten,  fonbern  bag  Serpentinöl 
rupig  focpt.  SJJan  gie^t  bie  Söfung  algbann  burdp  ?einwanb  ober  ein  feineg 
SOfieffingfieb,  nm  9?efte  nnb  Unreinigfeiten,  bie  int  ^arje  entpalten  finb,  jurüd? 
jnpalten,  worauf  ber  fci-'tiü  ift-  ift  bann  ebenfo  flar  alg  ber  ang 

gef^moljenem  S)ammarparj  bereitete  gii'nig.  S)af3  and)  biefe  ©rpiijnng  mit 
S3orfidpt  unb  unter  Slbpaltung  feber  glamme  gefd)epen  mu§,  ift  felbftoerftänblicp. 
Überpaupt  mu^  man  gur  33egegnung  non  beim  Seinöl»  ober 

f^irnigfodjen  ftetg  etwag  ©anb,  fowie  einen  S)edet  ober  ein  S3ledp  ^ur  §anb 
paben,  um  bag  ®efä^,  beffen  3npalt  etwa  in  S3ranb  geraten  ift,  fofort  mit  bem 
S3led)  ju  bebeden  unb  biefe  33ebedung  mit  bem  falten  ©anbe  ju  überfd)ütten. 

Ser  ^ßernftein  gibt  nur  einen  bunfelu  ober  faft  fdjWarjen  Sadfirnig. 
^etjterer  wirb  in  f^abrifen  pergefteüt,  in  wellten  man  ben  S3ernftein  jugleid) 
auf  S3erufteinfäure  oerarbeitet.  Sag  ©dpmeljen  beg  Serufteing  fann  in  ber 
oben  befdpriebenen  ißorridptung  jum  Äopalfd)meljen  mit  ber  Slbönberung  er? 
folgen,  ba|  man  bag  tri^terförmige  ©dpmeljgefä^,  weldpeg  aud)  oon  Tupfer 
fein  fann,  mit  einem  burd)  Sepm  jn  üerftreid)enben  Sedel  Oerfiept  unb  bag 
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,'par3  ftott  in  SBafjer  birelt  tu  Seinölfirnis  ftie^en  lü^t,  ben  man  nadj^er  nod) 
mit  bem  Ungelöften  ermärmt  unb  bei  etina  noc^  jn  bider  ^onfiftenj  mit  Seinöl» 
firniS  ober  Serpentinöt  oerbünnen  fonn. 

0eitbem  boS  (Sebraud)  gefommen  ift,  mirb  jum  Slnftrid)  für 

baSfelbe  ein  bleifreier  SeinötfirniS  auS  bem  einleudjtenben  ©runbe  benu^t, 
bamit  ber  3inftüei^anftrid)  nid)t  bie  nnS  anS  früherem  befannte  üble  ($igen» 
fd)aft  bleihaltiger  färben  erhält,  fid)  bur^  f^mefelhattige  @afe  ju  fchtoärjen. 

^erfteüung  eines  folchen  bleifreien  f^irniffeS  mirb  Seinöl  mit  fogenannten 
©iffatioen  angerieben  unb  baS  3etnebene  einer  größeren  'ißortion  fod)enben 
Seinöls  jugefe^t.  ®iefe  trodenen  ©iflatioe  beftehen  auS  borfaurem 
S)?angano5t)bul  ober  auch  S)^anganoft)bhh^^^il'  biefem  33ehnfe  ganj 

eifenfrei  fein  foü. 

^^ieuerbingS  fommen  flüffige  ©iffatiöe  im  ^anbel  oor,  loelöhe  burch 
Äod)en  non  Seinöl  mit  fein  gemahlenem  33raunftein  erhalten  merben,  mobei  baS 
Öl  ftarf  fd)äumt  unb  fid)  fo  oeränbert,  ba§  eS  eine  fimbartige  ober  nod)  bidere 
Äonfiftenj  annimmt.  5!)?an  oerbünnt  cS  bann  naöh  ntit  £erf)entinöl 

nnb  erhält  fo  eine  bunfelbraune  ‘Jlüffigfeit,  mcldje,  ben  Ölen  nnb  f^^irniffen  in 
geringen  ?[Rengen  jugefügt,  biefen  bie  (Sigenfd)aft  erteilt,  fd)netl  ju  trodnen. 

©emiffe  f^arben,  namentlidh  bie  olS  Äalffarben  gebrauchten,  laffcn  fich 
ftatt  mit  anberen  ©inbemitteln  mit  anfgelöftem  SBafferglafe,  raelcheS  jeljt  be» 
f anntlidh  eine  gängige  ^anbelSn3are  ift ,  auftragen  unb  zugleich  glänjenb  madjen. 
Slber  i^  üermute,  ba^  fold)e  2öafferglaSanftrid)e  auf  ^olj  meniger  fdjü^enb 
finb  als  Öl»  ober  ^arjanftridie.  2Bitl  man  bem  ^olj  nid)t  blo§  eine  mohlfeile 
§arbe  geben,  fonbern  eS  auch  lonferoieren,  fo  ift  bajn  baS  fd)mebifd)e  33erfahren 
üorjüglid),  n)eld)eS  man  feit  3ahrhunberten  unter  SSenuljung  ber  Ü^otfarbe 
„f^ahlunrot"  amoenbet,  inbem  man  9?oggenmehlfleifter  fod)t,  in  bemfelben 
(Sif  enoitri  ol  löft,  in  baS  ©emifd)  Seinöl  ober  etmaS  f5ifd)tran  rührt 
unb  fchlie^lid)  bie  genannte  fRotfarbe  jufe^t.  ^Der  bamit  erjielte  'Jlnftrid) 
auf  .Spolj  tro^t  allen  ©inflüffen  ber  Sßitterung,  benn  ber  (Sifenoitriol,  ttjeld)er 
nad)  unb  nad)  in  baS  ^olj  bringt,  jerftört  beffen  fäulniSerregenbe  33eftanbteite 
unb  tonferoiert  eS  baburch  fehr  gut.  ®amit  bie  f^arbe  feftfiljt  nnb  and)  gut  in 
baS  ^olj  bringt,  bürfen  bie  f^lächen  beS  legieren  nid)t  gehobelt,  fonbern  müffen 
rauh  fein,  wie  an  33alfen  unb  ungehobelten  iörettern. 

3tnfn}ei^  fann  ouf  ollen  3-läd)en  oud)  mit  einer  Söfung  oon  ba)'ifd)em 
©hlorjinf,  tion  58®  Be,  ioetd)e  mit  ©elatine»  ober  Seimlöfung  unb  etraaS 
SBeinftein  oerfeljt  ift,  angeftrid)en  werben.  Der  Slnftrid)  erhärtet  rafdh,  wirb 
glänjenb  unb  wirft  auf  .^polj  gleichfalls  fäulniSwibrig. 

Uuterfud)ung  ber  Ölfarben.  (SS  ift  oft  jweifelhoft,  ob  bie  im 
§onbel  oorfommenben  Ölfarben  in  Duben  wirflid)  boS  finb,  waS  biefelben  ihrer 
33e3eithnnng  gemä^  fein  follen.  SlnbererfeitS  führen  biefe  Ölfarben,  wie  wir 


SSertuenbung  ber  färben  ju  Aquarellfarben  u.  bgl.  441 

gefef)en  ^aben,  häufig  unbeftimmte  ^anbelönamen,  j.  33.  Vert  Emeraude,  Sacf 
Stöbert,  Van  Dyk>33raun,  tt)eld)e  entraeber  tniEfürUc^  gcmä^It  ober  bon  einer 
©genfdjaft  ober  ^iifälltgen  Ä^nUd)fett  ober  bon  bem  erften  ^abrifanten  ber 
garbe  ufm.  abgeteitet  finb,  aber  bie  ßufdininenfe^ung  ber  legieren,  bie  natürlid)e 
^Ibftaminung  berfelben  ober  bie  ©attung,  ju  nteldfer  [ie  gehört,  ni(l)t  auSbrucfen. 
3n  biefen  fällen  fann  ber  ^onfuinent  bie  burc^  fein  S'ntereffe  gebotene  ©etbi^« 
t)eit  über  ben  33eftanb  einer  berartigen  garbe  nur  burd)  eine  Unterfnc^ung 
berfelben  erlangen,  loeldfe  nad}  folgenber  Anleitung  audgefü^rt  raerben  fann. 

3unä(^ft  ift  be^ufg  ber  3folierung  ber  eigentlichen  feften  ^arbenfubftanj 
bie  Ölfarbe  öon  ihrem  Öle  ju  befreien.  3)ied  gefc^ieht  am  beften  baburth,  ba^ 
man  eine  gemogene  ober  ungemogene  Quantität  Ölfarbe  in  ein  fleineö  ©lag* 
flnfchd)en  bringt  unb  mit  31ther  fo  lange  fd)üttelt,  big  fi^  bie  garbe  oöllig  in 
gloden  ober  ‘^uloer  ^erteilt  hat  unb  fich  ju  33oben  fet^t.  SRan  gie^t  algbann 
ben  Äther  hed  ab,  fchüttelt  ben  9tüdftanb  noch  einmal  mit  einer  neuen  Duan* 
titöt  Äther,  moranf  man  nath  bem  Abfe^en  mieber  befantiert;  bann  gie^t  man 
bag  Ungelöfte  auf  ein  Filter,  mäfd)t  bie  iÖfaffe  auf  bemfelben  noch  mehrere 
iUfale  mit  Äther,  jule^t  mit  ftarfem  Äßeingeift  nad)  unb  lä^t  fd)lie^lich  bie  aug* 
gemafchene  garbe  trodnen.  ®ie  letztere  fann  man  bann  oft  fchon  na(^  ihrem 
äußeren  Anfehen  qualifizieren,  öorauggefe^t,  ba^  man  mit  ber  33efchaffenheit 
ber  meiften  Farben  oertraut  ift.  ©enügt  bag  Ändere  ber  f^arbe  nid)t  zu  ihrer 
33eftimmung,  fo  merben  einige  3Serfud)e  mit  ©äuren,  Alfalien,  bag  Verhalten 
beim  ©lühen  für  fi^  ober  mit  ©alpeter  bartun,  zu  melier  ©attung  bie  f^arbe 
gehört,  inbem  fid)  ihre  33eftanbteile  babei  menigfteng  teilmeife  zu  erfennen 
^cben.  jDagfelbe  33erfahren  mirb  bei  anberen  in-  Öl  abgeriebenen,  aber  nicht 
!  in  Xuben  oorfommenben,  ebenfo  bei  benfenigen  f^arben  angemenbet,  mcld)e  mit 

I  .^arzöl  angemadjt  finb.  ®urd)  äBägnng  ber  zur  Unterfuchung  genommenen 

i  Ölfarbe  einerfeitg  unb  beg  oom  Öle  befreiten  !irodenrüdftanbeg  anbererfeitg 

erfährt  man  felbftoerftänblid)  aug  ber  Differenz  bie  ©emidhtgmenge  beg  zum 
Anreiben  oermenbeten  Ölg.  Auch  über  bie  9fatur  beg  letzteren  fann  man 
Auffd)lu§  erhalten.  ®ie  zum  Anreiben  ber  ^^nbfarben  oermenbeten  Öle 
finb  immer  gebleid)teg  ober  ungebleichteg  Seinbl  ober  9Jiohnöl  ober  bereu 
;  ^irniffe.  Sä|t  man  ben  zum  ©jtrahieren  ber  Ölfarbe  benu^ten  Äther  oer» 

j  bunften,  fo  bleibt  bag  Öl  mit  feiner  eigenartigen  f^^arbe  zurüd.  3ft  bag  33inbe* 

mittel  ein  33Ieifirnig,  fo  mirb  eg  beim  Schütteln  mit  S^mefelammoninm  nad] 
einiger  ^eit  gebräunt,  im  anberen  f^aHe  behält  eg  feine  ^arbe  ober  gibt  nur 
eine  mei^e  ©mulfion. 

B.  ^crftcltuug  uou  fog.  ©ummt*  ober  Aquarettfarbe«. 

®iefe  f^arben  merben  in  geringeren  Quantitäten  alg  bie  unter  A.  erörterten 
f^arben  ongefertigt  nnb  faft  nur  bei  ber  feltener  anggeübten  Aquarellmalerei 
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»erlüenbet.  2Ran  betiu^t  ju  t^rer  ^erftellung  einen  großen  S:cU  berfetben 
Farben  n)ie  für  bte  Dtmalerei,  namentlicf)  folc^e,  njet^e  lafieren  nnb  ft^  ben 
Sacfen  ä§nlic^  öer^alten,  ober  8a(fe  finb.  ©te  n^crben  in  @emif^en  Oon 
ioäfferigem  ©untnti  nnb  §onig,  ^onig  nnb  Seimraaffer  ober  Sluflöfung 
öon  ^aufenblafc  jur  ^onfiftenj  bicEer  Steige,  nnb  jioar  anf§  f^einfte  ab' 
gerieben.  ®enn  bie  ®üte  biefer  'ißrobufte  berut)t  einesteils  auf  bem  ißerteilungS* 
grabe  ber  angeriebenen  f^arbe,  anberenteitS  auf  einer  ri^tigen  ?SJiifct)ung  ber 
Sinbemittel,  melt^e  für  biefe  f^arben  ber  5lrt  fein  foKen,  ba^  bie  fertigen 
f^arbenteige  nur  langfam  trocfnen  nnb  in  ben  Stuben  ober  'D'Jä^Dfc^en,  n3orin  fie 
oerf^icft  inerben,  it)re  Steigfonfiftenj  lange  3eit  beibefialten.  Um  ba^er  biefem 
SluStrocfnen  öorjubeugen,  füllt  man  bie  feuchten  f^arbenteige  gegenn)ärtig  teils 
in  ebenfolc^e  Stuben  auS  ßi^nfolie,  mie  jnr  SSerpadung  öon  Ölfarben 
benu^t  Ujerben,  teils  in  S'Jäpfd^en  ober  oierfantige  ^äftc^en  tion  f^a^ence,  teils 
nnb  jh3ar  jurjeit  t)önfiger  in  ebenfolt^e  ^äftd)en  t>on  ßt^nfolie,  toelc^e 
bann  nod)  weiter  in  ßinnfotie  eingel^üttt  finb.  -Sn  biefer  Sieigform  nnb  S3er* 
igadungSart  l^ei^en  bie  f^arben  mit  ber  engtifc^en  33egeid^nung  Meist- Colours 
(meist,  feucht). 

SDie  ^öfungen  beS  @nmmiS,  beS  SeimS  ober  ber  öaufenblafe  müffen 
natürlich  rein  nnb  bur^  Seinwanb  filtriert  fein,  e§e  man  fie  berwenbet.  SDen 
.^onig  reinigt  man  baburc^,  ba^  man  i^n  in  feinem  oierfaci^en  ©ewic^te  äBaffer 
auflöft  nnb  bie  Söfung  unter  ftetiger  (Sntfernung  beS  ©d^aumeS  foweit  ein* 
bam|)ft,  bis  fie  beim  ©rfatten  ©irm)Sfonfiftenj  annimmt,  ©ewö^nü^  wirb 
foI(^er  §onig  nod^  mit  Vs  55otum  einer  ebenfo  biden  Söfung  bon  ®ummi* 
Stragant  berfe^t  nnb  biefeS  ®emifd)  in  berfd^Ioffenen  gtafd^en  berWa^rt.  S3ilbet 
fid)  barin  na^  einiger  3eit  ein  23obenfa^,  weld^er  auS  frifiaüifiertem  Krümel* 
juder  befte^t,  fo  berwenbet  man  tro^bem  bie  glüffigfeit  atS  gutes  Sinbemittet. 
33enu|t  man  gugleid^  ^eimlbfung,  fo  wirb  biefe  für  fid)  bor  bem  Verreiben  ber 
f^arbe  jugegeben. 

Sotten  bie  mit  Stqnarellfarben  auSgefü^rten  9J?atereien  ben  mit  Ölfarben 
^ergeftettten  Arbeiten  an  ®Ianj  nnb  §attbarfeit  nal^e  fommen,  fo  werben  ben 
erftgenannten  f^arben  Sofjaibabatfam ,  3ßadf)S  nnb  §arje  in  geringer  SJtenge, 
nämti^  f)öd)ftenS  in  einer  fotd)en  Duantitöt  jugefe^t,  ba§  bie  färben  noc^  bie 
für  t^re  ^tnwenbung  erforbertid^e  5lbbäfion  gegen  bie  wäfferigen  Sßinbemittet 
bellten.  3^  biefem  33e!^nfe  ert)i^t  man  beifpietSweife  4  Stte.  Sopaibabatfam 
in  einer  'i|3orjeIIanfd)ate  mit  1  Stt.  ?[RaftV-  nnb  V4  gebteid)tem  33ienenwa^S, 
bis  SJiaftij:  nnb  §arj  gef^motjen  finb.  SS  werben  nun  5  Stte.  eines  biden 
©d)teimeS  bon  arabif^em  ®ummi  eingerütirt  nnb  fo  lange  burd^gearbeitet,  bis 
bie  SJiaffe  eine  gteidjförmige,  beim  (Srf alten  wei^  erf^einenbe  ©albe  geworben 
ift.  SlJit  biefer  ©albe  reibt  man  bie  trodenen  f^arben  juerft  an,  fe^t  aber  nur 
fo  biet  babon  ju,  bis  baS  f^arben)3ulber  frümlid^  wirb  nnb  fid^  ballt,  nid)t  etwa 
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jo  ötel,  ba^  eg  teigförmig  unb  gtott  mirb  ober  @Ianj  aimimmt.  ®ag  (Semenge 
mirb  in  biefem  ßuftanbe  gut  burcf)gearbeitet,  bann  einige  3eit  w  9iu^e  ge* 
loffen,  moburc^  fic^  bie  ^arjartigen  Seile  nteljr  mit  ber  ^arbe  bereinigen,  unb 
nun  mit  bem  obigen  ©emifc^  üon  gereinigtem  §onig  nnb  Sroganttöfung  511 
einer  glänjenben  feinen  5!Jiaffe  jerrieben,  melc^e  man  no^  bur^  ßutröfifetn  oon 
SBaffer  berbünnen  fann. 

bem  böHigen  Verreiben,  meictjeg  in  größeren  f^^abrifen  auf  bie  bet 
ben  Sitfc^en  anjugebenbe  SBeife  gefd)ie^t,  merben  bie  teigförmigen  Farben  nun 
in  Silben,  Ääftcf)en  bon  ^^^nfolie,  früt)er  me^r  in  ^orjellan* 
näpfc^en  gefüUt.  5lud)  in  trotfenen  runben  unb  bieredigen 
©tücfen  fommen  fo  ^ergericfitete  namentli^  bon 

gronfreic^  aug  in  ben  Raubet.  Sie  englif^en  ^cfermannfc^en 
Sufc^farben  fdieinen  ebenfo  ^ergeftellt  jn  fein.  Sie  troden  in 
ben  ^anbel  fommenben  SlquoreHfarben  finb  alle  junädjft  im  £)aIbtrodenen  ßii* 
ftanbe  mit  girma,  gabrifjeic^en  unb  9^amen  ber  garbe  burc^  ^reffen  in  ©tat)t* 
formen  berfet)en  nnb  tjierauf  erft  bollftänbig  getrodnet. 

Sie  fran^öfifdjen  trodenen,  ^atbe  nnb  ganje  ^udjen  bitbenben  5lquarell* 
forben  merben  im  Raubet  Se  ^rance*f5ö^i’ei^  genannt,  bon  Se  f^rance,  einem 
früt)eren  f^abrifanten,  mä^renb  bie  entfprec^enben  englifc^en  Slquareüfarben  atg 
Sldermannft^e  färben  bejeid)net  merben.  äßo  in  bem  obigen  35erjeic^niffe 
nid)t  ade  brei  9^omen  angegeben  finb,  fommen  bie  betreff enben  f^arben  in 
Seutfd)fanb  entmeber  nur  unter  bem  franjöfifc^en  Spanien  ober  nur  unter  bem 
beutfd)en  bor.  2Bo  bie  englifc^en  33ejeid)nnngen  nid)t  angegeben  finb,  fef)ten 
fie  in  ben  engfifd)en  9iegiftern. 

Unterfud)ung  ber  quar ellf ar b en  nnb  Snfd)e.  Sie  0.441 
bejügli^  berSIfarben  ^erborge^obene  Ungemi§f)eit,  ob  bieSSeft^affen^eit  einer  ^arbe 
i^rer  ^anbefgbejeic^nnng  entffiric^t  nnb  mie  eine  im  .^anbef  unbeftimmt  bejeid^nete 
garbe  mirftic^  jnfammengefe^t  ift,  beftef)t  ebenfo  bei  ben  5fquarell*  nnb  Snfd)farben, 
fo  ba^  auö^  über  ben  Seftanb  ber  festeren  fidjerer  Sfnff^fu^  nur  burd)  eine 
Unterfut^ung  erlangt  merben  fann,  bereu  allgemeiner  (Sang  hierunter  angegeben 
ift.  Sa  bie  meiften  ben  in  Üiebe  ftetjenben  Aquarellfarben  ufm.  jugrunbe 
liegenben  mineralifc^en  unb  anberen  ^arbftoffe  in  Sßaffer  unfögfid^,  bereu 
33inbemittet  feboi^  grö^tenteifg  barin  tögfid)  finb,  fo  ifotiert  man  bie  erfteren 
üon  ben  festeren  burd)  Sinmeit^en  ber  f^arbe  in  SBaffer,  3£^’Aif)ren  barin, 
Sefontieren,  mieber^otteg  Augmafdjen  nnb  f^iftrieren.  'Dinr  ber  önbigocarmin 
fann  in  ber  angegebenen  SBeife  ni^t  üon  bem  33inbemittel  getrennt  merben,  ba 
er  in  Söaffer  fögfic^  ift.  0inb  an^er  ben  mafferfögfid)en  SSinbemittefn  nod) 
^rj*  ober  mai^gartige  nfm.  SBinbefubftanjen  üorf)anben,  fo  merben  biefefben 
bnr^  Sigeftion  ber  auf  obige  SBeife  mit  SBaffer  be^anbeften  nnb  mieber.  ge* 
trodneten  färben  mit  €t^er  ober  0d)mefeffof)fenftoff  ober  23enjin  bei  getinber 
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Üßävme  ouSgejogen  unb  burd)  nad)folgenbeg  3luölt)afd)en  ber  Farben  mit  ben 
bemerften  gUijfigfeiten  üoüftänbig  entfernt.  2)ie  t)terbnr(^  ifoUerten  ^arb' 
[toffe  ober  Farben  taffen  fi^  nnn  grö^tenteitg  f^on  am  änderen  3tnfe!^en 
erfennen.  bieg  nid)t  ber  gatt  ift,  müffen  natürlich  S^eagenjien  in  gleicher 
SBeife  mie  bei  ben  ang  Ölen  abgef^iebenen  ^-arben  jiir  näheren  33eftimmung 
angemenbet  merben. 

3)ie  Unterfn^nng  ber  in  ben  ^qnaretlfarben  oor^anbenen  33inbemittet, 
metct)e  ang  ®nmmi,  tierifc^em  ?eim  fomie  (bei  fendjt  bteibenben  Moist-?^arben) 
ang  $onig,  enbtid)  and]  oug  Oar^,  2öad)g  unb  ^alfamen  (ogt.  ©.442)  beftetjen 
fönnen,  beft^ränft  fid)  bei  ber  ©djmierigfeit  e};after  quantitatioer  33e[timmnng 
meifteng  anf  einen  quatitatiöen  9?ad)meig  biefer  ©ubftanjen  unb  auf  eine 
annä^ernbe  (Srmittetnng  i^reg  äJJengeoerl^ättniffeg. 

3um  i)Za^meife  ber  tnaff er tö glichen  Sinbemittet  mirb  bereu  burc^ 
Sjtra^ieren  ber  Stquaretlfarben  mit  Söaffer  erhaltene  Söfung  filtriert  unb  fe^r 
[tar!  eingebampft,  morauf  man  oon  ber  fonjentrierten  gtüffigfeit  fe  1  ©ropfen 
auf  3  oerfc^iebene  Ut)rgtöfer  bringt.  3^  bem  tropfen  im  erften  Utjrgtafe  fefjt 
man  einige  ©ropfen  einer  tjelten  reinen  ©attdpfelinfufion  ober  ©annintöfung. 
©erinnt  ber  S^ropfen  unb  fd}eiben  fit^  mei^e  gtoden  ang,  fo  ent^^ätt  bag  23inbe' 
mittet  tierif^en  Seim.  3^^  bem  Slropfen  im  jmeiten  I4^rgtafe  gie^t  mon 
[tarfen  SBeingeift.  ®iefer  mod}t  bei  ©egenmart  non  ©ummi  ben  ©ropfen 
mei^,  unb  tä^t  man  bag  ©emifd)  fte!^en,  fo  erfd)eint  bag  ©ummi  atg  mei^eg 
“il^utner  gefätit.  ®er  ©ropfen  im  britten  Uprgtafe  bient  jur  (Srmittetung  beg 
3nderg  ang  .S)onig,  metc^er  fc^on  burd)  ben  ©ef^mad  ju  erfennen  ift.  3iiw^ 
weiteren  i)?ad)Weife  tropft  man  auf  bie  i|3robe  im  britten  Utjrgtafe  etmag  mein* 
faureg  .^upferoppbfati  unb  tä^t  einige  ©tunben  fte^en,  worauf  fi^  bei  ©egen* 
wart  non  §onig  röttic^getbeg  -^upferoppbut  atg  feineg  ifJutner  augfd}eibet. 

S3ei  ben  Stquarettfarben,  in  wetepen  neben  ben  waffertögtidjen  Sinbemittetn 
jugteiep  Sad)g,  Oarje  ober  ^atfame  entpatten  finb,  bteiben  te^tere  ©toffe 
nad)  bem  Sepanbetn  ber  f^arben  mit  SBaffer  bei  ber  eigenttiepen  f^arbe  jurüd, 
wetepe  atgbann  juweiten  faum  troden  wirb.  3^4'  3lbfcpeibung  ber  bemerften 
parjigen  ufw.  ©toffe  eptrapiert  man  bie  non  ber  äßafferbepanbtung  juriid* 
gebtiebene  garbenfubftanj,  nad)bem  fie  fid]  beim  ©rodnen  ni^t  weiter  ner* 
iinbert,  mit  2ttper,  Senjin  ober  ©djWefetfoptenftoff,  wetdpe  2ßacpg,  C>ö4§e  ufw. 
nnftöfen,  bie  bann  natp  93erbunftung  beg  Söfunggmittefg  jurudbteiben.  (Sine 
notlftiinbige  unb  quantitatin  genaue  Trennung  ber  fo  obgefd)iebenen  34tf((^^ 
einjetnen  ift  nur  fd)Wierig  augjufüpren,  eg  fei  benn,  ba§  man  non  nornperein 
größere  9Jiengen  non  g^arbe  ber  Unterfuepung  unterwirft.  S)er  erpattene  9?üd* 
[taub  fann  jebod)  jum  quatitatinen  Slacpweife  feiner  näperen  SSeftanbteite  auf 
fotgenbe  2Beife  unterfingt  werben.  .^od)t  man  benfetben  in  einem  ißrobegtögepen, 
in  wefd)em  man  ipn  antp  gtei^  augtrodnen  taffen  fann,  mit  33orap  nnb 
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SBaffer,  fo  löft  biefer,  in  ^inreic^enber  9}?enge  jugefe^t,  alle§  §arj  auf.  5iuf 
ber  Söfung  fd^minimt  ät^erifd)e8  Öl  ober  ber  tm  Sopaiöakifam  ettna  entfjaltene 
Äoi)ienn5afferftoff,  wä^renb  oor^anbeneö  SBac^ö  ungelöft  jurucf bleibt,  trennt 
man  bie  53oraj-Iöfnng,  melcfie  man  ju  biefem  33e^ufe  ftarf  oerbünnen  fann,  bom 
ltngetöften,  nnb  filtriert  fie,  wobei  bie  geringen  9?iengen  flüchtiger  ^oljlen* 
mafferftoffe  am  trocfen  angemenbeten  f^ilter  höngen  bleiben,  fo  trübt  fich  biefelbe 
beim  ©rfalten  ober  bei  ßufo^  einer  geringen  Ouantität  @äure,  wenn  ein  §arj 
oor^anben  war.  0d)eibet  man  le^tered  burcl)  ©anrepfa^  au8  ber  Sorajlöfnng 
warm  anö,  fo  bereinigt  eö  fid)  gu  einem  fleinen  klumpen  nnb  nad)  bem  (Sr* 
falten  nnb  Slrodnen  fann  man  an  feiner  Äonfiftenj  einigermaßen  bie  Statur 
be6  ^arjeS  erfennen. 

Einige  wenige  ^Iquared*  ober  Sufdjfarben,  bereu  garbftoff  Ijauptfädjlid) 
§orj  ift,,  wie  (Summi-C^utta,  jDrad)enblut,  löfen  ficß  nad)  bem  SluSwafcßen  mit 
äöaffer  in  obigen  SöfnngSmitteln.  derartige  korben  haben  natürlich,  weil  fie 
felbft  ^arje  finb,  nid)t  noch  Bufä^e  bon  ^arj  erhalten,  ^^o^t  man  fie  nad) 
bem  2lugwaf^en  mit  SBaffer  mit  wäfferigem  ^oraj:,  bem  man  etwas  9iatron* 
lauge,  aber  nur  in  SErofifen,  jufel^en  fann,  fo  löfen  fie  fid)  ebenfalls  nnb  laffen 
2öad)S  jurücf,  im  f^alle  biefeS  jugefe^t  war. 

Söenn  bie  ^Sorjügli^feit  ber  in  S'iebe  ftehenben  f^arben  nid)t  etwa  nur 
auf  ber  feinen  B^rteilung  nnb  Bei'teilbarfeit  beS  angewenbeten  garbenmaterialS, 
fonbern  auch  auf  ber  Qualität  ber  33inbemittel  beruht,  fo  gibt  baS  obige  Unter* 
fndhungSberfahren  bie  5!}Uttel  an  bie  ^anb,  bie  9f?atur  biefer  ißinbemittel  ju 
erfennen.  Qie  genaue  Quantität  ber  letzteren  läßt  (ich  feboch,  fofern  eS  fitß 
um  bie  9^ad)bilbung  einer  beftimmten  ^arbe  hcinbelt,  leister  burtß  t)ergleid)S* 
weife  angefertigte  ^robemifd)ungen  ermitteln,  als  bnrd)  eine  themifd)c 
3lnalhfe,  welche,  wenn  fie  genau  fein  fod,  eine  hwi'  ni<hf  öorauSjufe|enbe  tioH* 
fommcne  ®id)erheit  in  analßtifthen  Arbeiten  erforbert. 

C.  ^crfteUmtg  bmt  ^ufdheit. 

Qie  ^d ermannfd)en  nnb  Se  §r ance*2lquarellfarben,  welche  in 
ganjen  nnb  halben  oierecfigen  2:äfelchen  ober  runben  Ruthen  toon  ber  f^orm 
einer  StRün^e  in  ber  (Sröße  eines  B'^fi^’^^^^ftdcfeS  nnb  barunter  im  §anbel 
tiorfommen,  fönnen  aucß  als  S^ufche  bienen  nnb  werben  tatfä^lid)  als  folche 
angewenbet.  Qie  Bereitung  berfenigen  ähnli^en  färben,  welche  im  Qeutfchen 
allgemein  Siufthe  genannt  Werben  nnb  weniger  für  ^Iquarellmalerei,  als  jum 
kolorieren  oon  beftimmt  finb,  wirb  in  einigen  ©egenben  öon 

Qentf^lanb  in  fehr  großem  äJiaßftabe  betrieben,  namentlid)  in  thüringifd)en 
©täbten,  wie  ©aalfelb,  ko  bürg  ufw.  Qer  eigentlid)e  SKaler  benu^t  biefe 
f^arben  nid)t.  (SS  fönnen  ju  ihrer  ^erftellnng  aüe  mögli^en  f^arben  oer* 
wenbet  werben  nnb  je  nad)  S3efd)affenheit  biefer  nnb  ber  2lrt  ihrer  ^Verarbeitung 
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erhalten  [ie  öerfc^tebene Benennungen,  feine,  e^trofeine,  3l(f ermannf^c  uftn. 
ober  orbtnäre  SEnfd^e.  Seljtere  njerben  nur  alö  ©^tieljeug  für  ^tnber  on* 
gefertigt  nnb  gelangen,  in  niel^r  ober  minber  auSgeftattete  S^ufc^fäft^en  eingelegt, 
in  ben  Raubet. 

3)ie  beutf^e  2:ufd)e  bitbet  ftetg  oierfantig  geformte  ©tüdd^en,  febod)  oon 
oerfdjiebener  ®rö§e.  ^erftedung  mirb  bie  menigftenö  für 

feinere  ©orten,  ebenfo  abgerieben  wie  für  ^Iquarellfarben,  nnb  gmar  mit  einem 
in  Söaffer  nic^t  ju  ferner  lögü^en  Binbemittet,  bann  jum  fteifen  Steige  ein* 
getrodnet,  hierauf  in  jiäf)ternen  formen  gepreßt  nnb  fc^Ue§ti^  oöüig  getrod'net. 
©tatt  burd)  mütjetiodeS  einigen  f^ai^ben  mofil  au^  burd^ 

fe^r  oorfid)ttge§  ©d^Iämmen  bie  nötige  f^ein^eit  erteilen,  i^nen  baö  Binbemittel 
atebann  jufeljen  nnb  bie  9Jiaffe  ju  biderer  ^onfiftenj  elntrodnen.  jDaS  Btnbe* 
mittet  befte^t  entweber  nur  au8  berjenigen  Söfung,  bie  red^t  meiner  Seim  mit 
fattem  SBaffer  ju  geben  imftanbe  ift,  ober  au8  biefer  nnb  einer  mäfferigen 
Stuftöfung  tion  ®ummi  arabicum  ober  ®ummi*jlragant,  ber  man  and)  mo§t 
etmaS  3uder  jufügt  ®ie  ßufönimenfeljung  be8  BinbemittetS  mu^  foioo^t 
'^infid^ttid^  ber  Ouatität  at6  aud^  ber  Quantität  feiner  einzelnen  Beftanbteite 
für  jebe  burd)  Berfudje  befonberS  ermittelt  nnb  bie  SlRifd^ung  fo  ^er* 

geftedt  merben,  ba§  fid)  bie  ©tüde  gut  preffen  taffen  nnb  nad)  bem  ^reffen 
nid)t  etaftif^  finb  (maö  bei  ^tnmenbung  oon  Seim  adein  ber  ^ad  fein  mürbe), 
ba^  fie  ferner  beim  S^rodnen  ni^t  gerrei^en  unb  ©prünge  befommen,  au^  beim 
©ebraud^e  nod)  bem  Srodnen  fid)  o^ne  2)iüt)e  ermeid^en  nnb  mit  bem  ‘ipinfet 
Oermofd^en  taffen.  ®iefe  Berfnd)e  mad^en  feine  ©cf)mierigfett,  nnb  menn  man 
etma  4  big  6  5diif^ungen  probemetfe  anfertigt,  fo  rairb  mon  batb  erfahren, 
metd)e  berfetben  für  bie  f^arbe  am  geeignetften  unb  mieoiet  baoon  atg 
nötig  ift.  Binbemittet,  namenttid^  ©umini,  t)at  jur  ^otge,  ba^  bie 

f^arben  teid)t  jerrei^en,  menn  fie  troden  gemorben  finb.  biefem 

Umftanbe  fet)r  entgegen. 

®ie  befte  Äonfiftenj  für  bag  ^reffen  ift  bie  §ärte  beg  STatgg,  unb  eg  §at 
feine  ©^mierigfeit,  biefetbe  burd^  Berfud^e  ju  ermittetn.  ®ie  nad)  bem 
jTrodnen  erfotgenbe  ©integung  ber  2:ufd)e  in  Ääftd)en  ift  befannt,  fomie  bie 
übrige  Slugftattung  berfetben  für  ben  3Jiarft. 

Bu  feinen  ^^ufd^en  im  adgemeinen,  metd^e  jum  Bci<^nen  bienen,  merben 
nid)t  adein  feinere  ober  beffere  f^arben  angemenbet,  fonbern  te^tere  merben  am^ 
entmeber  bur^  ^^r^  ©Stämmen  jur  grö^tmögtid^en  Bevteitnng 

gebrad)t,  e^e  man  fie  mit  bem  Binbemittet  oerfefjt.  5)ag 
aderbingg  au^  mit  bem  Binbemittet  auf  einem  garten  gemö§ntid)en  ffieibfteine, 
mie  beim  9ietben  in  Dt,  oodjogen  merben,  menn  man  nid^t  ©etegen^eit  §at, 
fid)  bur(^  ©d^tämmen  fein  tierteitte  f^arben  jn  oerfd^affen.  Sn  STufd^fabrifen 
merben  baju  aber  au^  StRafd^iuen  tiermenbet,  bie  im  mefenttic^en  aug  einer 
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9^ei^e  etferner  SBaljen  befielen,  lüelc^e  mit  ungtei^förmtgcr  ©efd^iumbigfeit 
on  ber  "ißeri^D^erte,  aifo  unter  9?eibung,  nebeneinanber  umbre^en  unb  jugleid) 
bic  färben  10?  btd  12  mal  na^einonber  bur^brücfen,  worauf  fie  an  ber  leisten 
Söalje  abgeftreift  werben.  ®iefe  ^D'iafc^inen  finb  foftbar  unb  laffen  ftc^  jeben? 
fattd  leicht  bnr(^  btefentge  üieibmafc^tne  erfe^en,  welche  id)  jnm  ßerretben  in 
Öl  angegeben  ^abe.  ?[Rand)e  Farben  laffen  fic^  feinegwegö  bur^S  @d)Iömmen 
fein  genug  erhalten,  wie  j.  33.  baö  ©t^weinfurter?  ober  (Snglifc^grUn.  2ln  biefen 
fowie  überhaupt  bei  allen  f^arben  üon  friftallinifc^er  33efd)affen§eit  mu§  ba8 
0?eibcn  natürlich  febeömal  Ootljogen  werben. 

3um  ßerreiben  ber  Farben  mit  i^ren  33inbemitteln  im  großen  bebienen 
fic^  bie  f^cibrifen  and)  berfelben  QJiaf^inen,  wie  pm  ß^rteiben  ber  Ölfarben 
für  ^unftmalerei,  nämli^  eineö  ©ijftemS  üon  SBaljen,  wie  eg  fruljer  erwdlint 
ift.  f5^ür  bie  (Srbfarben  unb  einige  anbere  ^liineralfarben  fönnen  bie  äöaljen 
aug  Tupfer  unb  ©ta^l  befteljen,  aber  für  anbere  f^arben  müffen  ©teinwaljen 
benutzt  werben,  welche  über^au^it  bie  beften  finb,  ba  bie  SJietaKe  ^äufig  Sinfln^ 
auf  bie  f^arben  liaben  unb  fie  teilweife  jerfe^en. 

3u  orbinären  j^nft^en  werben  gewö^nlit^  nur  billige  unb  (Srbfarben  ge? 
nommen,  unb  eg  wirb  bei  i^rer  ^erftedung  Weniger  auf  ^ol)en  @rab  ber  33er? 
teilung  gefe^en,  alg  bei  ben  feinen  STufc^en.  Sine  Sßo^ltat  wäre  eg  aber,  wenn 
üon  ben  35erfertigern  au^  barauf  gefe^en  würbe,  ba§  aug  bem  ©ortimcnt 
bie  giftigeren  f^arben  wegbleiben,  ba  biefe  Wirten  Sufc^e  in  fleinen  ^äft^en 
:^auf3tf äc^lid)  alg  ©fiieljeug  für  Äinber  gebraucht  werben,  welche  nic^t 
ben  33erftanb  ^aben,  mit  ber  nötigen  33orfid^t  bamit  umjuge^en,  fie  juweilen 
mit  bem  äRunb  befeu^ten  unb  fomit  in  @efa^r  finb,  fid)  ju  üergiften. 

sintere  ^ennjei^en  einer  guten  Sufc^e  gibt  eg  nid^t,  benn  biefenigen 
^abrifen,  welche  fo  gute  333aren  auf  ben  SJiarft  bringen,  ba§  fie  gefud^t  werben, 
unb  bamit  i^re  SBare  befannt  fei,  berfelben  ein  befonbereg  3tu§ere  geben,  finben 
^infidl)tli(^  ber  äußeren  3lugftattung  ber  Snf^e  eine  fo  fdjnelle  unb  genaue 
iy?ac^al)mung,  ba§  ber  ^onfnment  nie  wiffen  fann,  weld^eg  f^abrifat  er  befi^t. 
Sßeber  bie  barauf  angebrad)ten  fd^önen  ©tempel,  Sßappen,  no^  bie  fd^öne  33er? 
padung,  ober  barauf  angebradjte  33ronjierung  mit  Slieffing*  ober  ©ilberbronje, 
nod)  ein  ben  Sl^uf^en  gelaffeneg  matteg  3lnfe§en,  ober  ein  il^nen  gegebener 
(Slanj  burd^  Überjie^en  mit  ©ummilöfungen  ober  ©eifenlöfung  ober  fe§r 
bünner  §arjtöfnng  in  3ltfo^ol,  trägt  etwag  jn  ifirer  ®üte  bei,  weld^e  allein  üon 
ber  ^ein^eit  unb  3lugwa^l  ber  f^arbe  unb  beg  33inbemittelg  abl|ängt,  bag  eine 
jarte  33erwafd)ung  unb  ein  rafdjeg  jTrodnen  in  bünnen  Sagen  of)ne  jn  großen 
^lanj  geftatten  mu^. 

©eiten  bebarf  ber  3eic^ner  jum  kolorieren  feiner  3ci^üüügen  we^r  alg 
fed^g  färben,  bo^  enthalten  bie  jluf^fäften  eine  üiel  größere  3lnja!^l,  weld^e 
gewö^nlid)  nid^t  üerbraudjt  werben.  2)aburd)  wirb  bag  brauchbare  SJiaterial 
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unnötig  öerteuert,  unb  bte  gabrifanten  fotlten  tnomögtict)  fid)  barauf  bejc^ränfen, 
nur  bie  C^auptfarben  einjulegen,  unb  bte  färben  tneglaffen,  roeictie  fiel)  tntfdien 
laflen.  Unter  aüem  ^Oiaterial  bei  ben  2;ufd)en  i[t  ba«  tniditigfte  ein  gut  eg 
@d)tüarj,  unb  fdjtnarje  Sufdie  foraie  ^raun  wirb  and)  für  fid)  attein, 
nid)t  in  Ääftc^cn  eingelegt,  berfertigt.  3)ie  ©tüde  muffen  na^  altem  Söraudje 
bie  d)inefifd)e  ©tangenform  mit  d)inefifd)en  SBer^ierungen  unb  3eid)en  mit  ober 
ol)ne  S3ergolbung  befiljen,  wenn  fie  gangbar  fein  foHen.  ®ie  ^orm  unb  bag 
tuj^ere  hierbei  ju  erreid)en,  t)at  feine  ©djwierigfeit ;  man  »erfährt  babei  wie  bei 
ben  anberen  Farben.  lUein  fobalb  bie  2ufd)e  oud)  in  ber  @üte  ber  d)ine[ifd)en 
ä^nüd)  ober  in  aßirflid]feit  gleid)  fein  foH,  fo  erforbert  bie  ^Verarbeitung  unb 
namentlid)  bie  ^lugwa^l  beg  ©c^warjeg  baju  einige  Umfi^t,  ober  man  ift 
genötigt,  eg  gerabeju  felbft  ^erjuftellen.  @g  fönnen  nämlic^  baju  nur  bie 
aderfeinften  9lu^e  angewenbet  werben,  unb  am  geeignetften  finb  bie  Samfjenru^e 
ober  9?u^e  non  flüd)tigen  Dien,  namentlich  auch  öon  Äamfjfer,  bie  oiel  9^n^ 
geben.  ^Ind)  9iu^e  üon  frifchem  §arj  laffen  fid)  jur  9^ot  anwenben;  biefenigen 
©orten  finb  babei  freilich  augjuwählen,  welche  fich  am  weiteften  oom  fyeuer 
abfegen,  unb  bei  ihnen  ift  eg  immer  nüglid),  fie  erjt  augjuglühen,  um  einen  Seit 
ber  fndifigen  33ef^affenheit  wegjubringen. 

5ltg  iReutratfehwarj  ober  ilientr altinte  ift  ein  (Semifd)  öon 
chinefifd)er  Sufche,  ^ariferblau  unb  etwag  ^raf)blad  befannt;  eg  wirb  öielfad) 
bei  technifd)en  ^ei^nungen  öerwenbet. 

Die  Unterfud)ung  ber  Sufche  auf  ihre  Seftanbteile  ift  ©.  443  u.  f.  bei 
ben  ^IqnareHfarben  angegeben. 

D.  3ur  |>erfteltung  ber  ^cichenftifte,  fpafteUfarliett  unb  gefärbten 

^treiben. 

Die9^ötet,  fchwarje  unb  wei^e  treibe,  weld)e  im  dJtineralreiche 
in  einem  folchen  ßufötttmenhange  oorfommen  ober  nad)  bem  3lbfdhlämmen 
gröberer  Seite  wieber  einen  fotd)en  ^ufammenhang  annehmen,  ba^  fie  in 
bünnen  ©täben  jwar  an  wenig  rauhen  flächen  nod)  abfärben,  febod)  jum 
bred)en  einigen  Drud  erforbern,  waren  wohl  bie  erften  ^afteUfarben  ober 
farbigen  ^eidjenftifte,  bie  hergefteüt  unb  gebraudjt  würben.  3hre  Darftedung 
aug  bem  erwähnten  ^SJtateriale  war  einfa^  unb  gefd)ieht  aug  bemfelben  no^ 
heute  fo,  ba^  man  bag  9}taterial  bnrd)  biinne  ©ägeblätter  in  öierfantige  red)t* 
winfelige  ©täbe  jerfägt,  bie  bann  in  biefer  gorm  in  ben  §anbet  fontmen. 
feineren  ©orten  ober  fold)en,  mit  benen  beim  ®ebraud)e  feinere  ©trichc 
gemacht  werben  fodten,  gab  man  eine  ^oljeinfaffung,  wobnrd)  bie  eigenttid)en 
‘’fVaftetl^  ober  3eid)enftifte  entftanben  finb.  Der  äBunfd),  öon  fchöneren 
f^arben  ebenfadg  fold)e  ßeichenftifte  gu  erhalten,  führte  jur  gabrifation  berartiger 
fünftlid)  gefärbter  dJtaffen,  wobei  felbft  bie  ajtethobe  beg  gormeng  üeränbert 
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tnerben  mu^te,  um  barauS  0tifte  ^erjufteHen.  ®tefe  fam  bann  and)  jur  ^er- 
fteUung  ber  fog.  farbigen  Treiben  in  ^Inmenbung  unb  mirb  nun  teilmeife  aud^ 
gebraud)t,  um  bie  fti^on  genannten  ©orten  non  3^^cnfreibe 
an juf ertigen,  mel(^e  biefetben  garben,  nur  in  roI)erer  gorm  enthalten. 
3m  ganj^en  ^at  nur  bie  S)arfteIIung  ber  eigentli^en  in  §oIj  gefaxten  feineren 
‘iPafteliftifte,  meld)e  gefi^idte  ^^3aftellmaler  amoenben,  einige 

©^wierigfeit,  wogegen  bie  ber  gefärbten  Treiben,  ber  9^ötet  ufw.,  wel^e  jnm 
ro^en  Beinen  auf  §oIj  unb  SRauern  ober  bon  ^anbwerfern  ufw.  gebrandet 
werben,  weniger  ©^wierigf eiten  barbietet;  feboc^  ^at  bie  ©arftettung  beiber 
©attungen  nollfommene  5t[)nüd)feit  miteinauber. 

S3eibe  ^rten  oon  färben  in  bem  ^uftonbe,  wie  fie  unter  ben  angefüf)rten 
33enennungen  oerlangt  werben,  miiffen  befonberö  folgenbe  Sigenfd^aften  tjaben: 

©ie  müffen  al8  treibe  frei  in  ©tüden,  ober  alö  'ißafteüftifte  in  ben  §oIj» 
faffungen  fobiet  ^ufammen^ang  ^aben,  ba§  fe  nad)  bem  (grforberni«,  wenn  mit 
ber  ©pi^e  ober  mit  bem  auö  ber  Raffung  ^erborragenben  furjen  @nbe  ein 
©tri(^  auf  einer  glatteren  ober  rauben  f^täc^e  gemacht  wirb,  etwa8  bon  ber 
I  f^arbe  abgerieben  wirb,  aber  babei  bie  ©pi^e  nid)t  abbrid)t.  ©ie  bürfen  baper 
uid}t  ju  tjart  fein,  wobei  feine  f^arbe  logginge;  auc^  nid)t  ^u  weid),  wobei  fie 
bre^en  fönnten,  ober,  wenn  ein  ©trid)  gemad)t  würbe,  ju  biel  garbe  mehlartig 
abginge,  ©ie  müffen  ferner  in  ber  ganzen  SJiaffe  gleichmäßige  §ärte  befiljen, 
namentUd)  bie  ^aftettftifte,  bamit  bie  abgeföfte  garbe  überall  gteid)  bid  wirb, 
unb  bie  ©tricße  gteidiförmig  gemad)t  werben  fönnen.  Sei  ^afteüftiften  fann 
jebod)  in  biefer  ^infid)t  ein  Unterfdjieb  ftattfinben,  inbem  bie  eine  ©orte  fid) 
eignet,  auf  ronheren,  bie  anbere  auf  glatteren  gläcßen  mit  bemfelben  (Sffefte  ju 
jeid)nen,  ©tricße  S.  auf  Rapier  ober  auf  Seinwanb  ^u  mad)en  ufw.,  unb  eg 
werben  biefelben  baßer  audß  üon  oerfcßiebener  $ärte  angefertigt. 

Um  bie  garben,  welcße,  wie  bag  meifteng  ber  gaü  ift,  urfprünglid)  feine 
ju  ber  oben  erörterten  ?fnwenbung  geeignete  Sefd)affenf)eit  befi^en,  in  ©tüden 
non  ber  erforberlicßen  gigenfcßaft  ju  erßärten,  wirb  aud)  ißnen  eineg  ober 
i  mehrere  Sinbemittel  gegeben,  oermöge  beren  fie  bie  nötige  §ärte  unb  f^onm 

I  barfeit  erhalten.  ©old)e  Sinbemittel  finb  namentlid)  ©ipg  unb  weißer 

fetter  Xon,  ebenfo  bie  ©urnmi arten  unb  ^eimwaffer,  wenn  man  mit 
ben  erftereu  nicßt  augreicßt.  ®ie  ^tugwaßl  ber  f^arben,  welchen  man  bie  gorm 
toon  SaßeHftiften  ober  treibe  geben  wiü,  ift  natürlid)  ©a^e  beg  ©efcßmadg 
unb  Sebürfniffeg,  bod)  eignen  fid)  aud)  ijum  tiorjiiglid)  f^öne  ßrbfarben. 

3m  angemeinen  ift  bag  Serfaßren  ju  ißrer  ^erftetlung  folgenbeg:  ®te 
i  f^arbe,  welcße  ju  »erarbeitet  werben  fo«,  wirb  auf  garbmüßlen 

mit  bem  Sinbemittel  äußerft  fein  jermaßlcn,  am  beften  in  Steigfonfiftenj. 
Senu^t  man  alg  Sinbemittel  lebiglicß  ©ipg,  fo  fann  man  mit  Vorteil  jugleicß 
etwag  gebrannten  ©ipg  bamit  oermaßlen.  ®er  bide  Seig  wirb  bann  nod) 

®  eilte Ic,  gavbenfaBrifaticu.  II.  3. 9lufl.  29 
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treiter  langfam  eingetrocfnet,  itnb  inenn  er  eine  fo  jä^e  Äonfiftenj  bat,  ba§ 
man  iijn  ballen  fann,  fo  ift  er  jum  formen  fertig.  ^;|3roben,  bie  norber  ge* 
niad)t  finb,  beftimmen  bie  für  ben  3ufantmenbang  nötige  e n g e  @ipg.  3;ft 
@ip8  ottein  jnr  ^erftettnng  einer  formbaren,  genügenb  ^nfammenbängenben 
SJiaffe  ni^t  au8reid)enb,  fo  fann  no^  ©nmnii  ober  ^eimwaffer  jngefügt 
werben.  SBirb  bie  ^arbc  aber  jn  hart  ober  311  wenig  abfärbenb,  fo  erfe|t  man 
einen  2!eil  beö  @ifDfe§  burd)  weiten  SEon,  S3oIuö,  bei  roten  (£rbf  arben 
burd)  roten  33oIu8.  Söürbcn  bie  f^arben  burcb  bie  erbigen  B^fälje  jn  fel)r 
leiben,  fo  erfe^t  man  festere  am^  ganj  burd)  ®ummi  in  auöprobierter  Ouan* 
tität.  ©elbftoerftänbli^  werben  ade  biefe  33inbemittef  fc^on  beim  SRabfen  ju* 
gefeljt.  jDaS  jtrodnen  gefd)ief)t  entweber  auf  33rettern  ober  metallenen  'jßlatten 
in  mö^ig  warmen  0tuben. 

3)a8  formen  fann  auf  mefjrfacbe  Sßeifen  auggefübrt  werben.  33ieredige 
fd)öne  ©tüde  fann  man  fef)r  gut  in  ©ipgformen  erzeugen,  in  welche  man  ben 
SCeig  einbrüdt,  ebenfo  gröbere  breite  ©tifte,  weld)e  man  mit  einer  V4 
faffung  afg  ßimmermannöftifte  oevfertigt.  ©ie  feinen  ©tifte,  wie  fie  and)  in 
ben  fdjwarjen  ßeic^enftiften  fi^  befinben,  erjeugt  man,  inbem  man  ben  jö^en 
Steig  in  einen  engen  SÖietaüjplinber  unter  einer  treffe  füllt,  beffen  33oben  eine 
fleine  ©c^cibe  ift,  worin  fid)  2  ober  3  Söd)er  non  ber  2)ide  befinben,  bie  ber 
i^arbenfaben  ^aben  foU.  SDiefc  ©ö^eibe,  weld)e  halb  abgenutzt  wirb,  fo  ba§  bie 
Södjer  il)re  SDimenfionen  oeränbern,  ift  oon  Tupfer  unb  fann  beliebig  biirc^ 
eine  neue  ober  bur(^  eine  ©treibe  mit  Söc^ern  oon  anberem  Kaliber  auS* 
gewed)felt  werben.  SBenn  bie  ©(^raube  ber  ^reffe  ^erabgebre^t  wirb,  fo  gef)t 
in  ben  3piinber  ein  metallener  Kolben  ^erab,  ber  auf  bie  f^arbenmaffe  ben 
angewenbeten  SDrud  auSübt,  unb  eg  treten  baburd)  bem  Duerfdjnitte  ber  Söd)er 
entfpred)enbe  gäben  ber  garbe  ^erauS,  bie  auf  ein  barunter  gef^obeneg  33rett 
fic^  in  geraber  ?inie  auf  legen,  wenn  bag  33rett  fid)  ebenfo  rafc^  oorwärtg  be* 
wegt,  alg  ber  gaben  ^eraugfommt.  ilRan  bringt  auf  bagfelbe  S3rett  mel)rere 
9iei^en  oon  gäben,  bie  man  foweit  troefnen  lä^t,  ba§  fie  fid)  nur  nod)  wenig 
biegen,  ipierauf  fd)netbet  man  fie  in  ©tüde,  legt  biefe  in  bie  eine  §älfte  ber 
bafiir  beftimmten  ^oljeinfaffung,  worauf  bie  anbere  §älfte  ber  (Sinfaffung 
ebenfallg  barauf  gelegt,  anfgeleimt  unb  ber  ©tift  getrodnet  wirb. 
werben  bie  gäben  erft  troden  eingelegt  nnb  eingeleimt  ober  and)  nid)t  geleimt, 
ober  fie  werben  na^  eingelegt  unb  mit  ber  anberen  §älfte  eingepre^t,  in  weld)er 
SJJanipulation  fowie  in  ber  ^erfteHung  ber  Gcinfaffnngen  bie  gabrifanten  Oer* 
fd)iebene  Sßege  einfö^lagen.  ^ud)  werben  nur  brei  33iertei  ber  Sänge  nad) 
gefüllte  ©tifte  ang  bem  @runbe  angefertigt,  weil  bag  le^te  53iertel  berfelben 
gewö^nlt^  jnm  ^anb^aben  ungefd)idt  ober  untauglid)  ift.  ©ewö^nlid)  bleiben 
bie  ju  nafj  gefüllten  ©tifte  nic^t  ganj,  weil  fie  beim  Strodnen  fid)  jnfammen* 
jiel)en  unb  reifen.  ®ie  @rö§e  biefeg  gef)lerg  wirb  biir^  bie  33efd)affenl}eit  ber 
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garbe  uub  beS  Sinbemittelö  bebingt.  Slrocfen  gefuüte  Stifte  ftecfen  oft  jit  lofe 
tu  ber  Stnfoffung,  5erbrecf)en  uub  fallen  berauö,  »uenn  mau  fie  fpi^eu  mill. 
©emö^nlt^  fanu  feboc^  einer  ober  ber  anbere  biefer  lebten  geiler  nid)t  oer* 
mieben  merben,  uub  bie  Stifte  finb  gut,  menn  fie  neben  ber  rid)tigen  $ärte  fid) 
juf^i^en  laffen,  ol)ne  ju  bred)en. 

^ier^er  gehört  au^  bie  jDarftellung  ber  f^marjen  3ei<^en=  ober 
Sleiftifte,  meld^e  unter  allen  farbigen  Stiften  bie  gangbarften  finb  unb  für 
ben  täglid)en  mannigfad)en  ©ebraud)  bie  größte  2öid)tigfeit  befi^en.  ®ag 
bierju  angeroenbete  SJiaterial  ift  ber  ©rafjtjit-  Dbgleid)  bie  ©arftedung  ber 
Sleiftifte  fo  fe^r  ooin  9}iQterial  ab^ängt,  baS  ju  ©ebote  ftel)t,  unb  fo  fel)r  oon 
alten  bur^  3a^r^unberte  in  f^abrifen  gemailten  Erfahrungen,  gegenüber  tueldjen 
eö  bem  3lnfänger  fd)mer  mirb,  etraaö  ©leidieg  ju  leiften  mic  bie  oorhanbenen 
gabrifen,  fo  mid  idh  hoch  ba8  adgemeinfte  ju  biefem  gad]e  ©eljörige  onfüljren. 

®ie  Stifte  merben  jum  S^eil  au«  ©raphit  he»^9eftedt,  wie  er  in  ber  9?atnr 
oorfommt.  ©erfelbe  wirb  erft  in  23lätter,  bann  in  Stäbe  jerfägt,  biefe  werben 
bann  eingefaßt  unb  bilben  bie  befte  unb  teuerfte  2Bare,  inbem  fie  ade  bie  Eigen* 
fd)aften  befi^en,  welche  man  an  ben  beften  33leiftiften  begehrt.  3ldein  ba  fold)er 
©raphit  tion  ber  geeigneten  §ärte  fi^h  nur  in  Englanb  unb  and)  ba  nur  in 
deinen  Ounntitäten  öorfinbet,  fo  ej-iftiert  auch  ^^ur  bort  biefe  üDarftedung«* 
weife,  unb  ba«  auf  biefe  ?lrt  erhielte  ^robuft  ift  fo  feiten  unb  fo  teuer 
auf  bem  SdJarfte,  ba^  bei  nn«  fd)Werli^  ein  fo  gefertigte«  Stüd  ju 
erhalten  fein  wirb.  ®ie  meiften  unb  felbft  Oon  Englanb  bezogene  Stifte  oer* 
bauten  ihre  Entftehung  aber  grö^tenteil«  bemfelben  53erfahren,  nad]  weld)em 
au^  in  jDentfd)lanb  fowohl  bie  orbinären  al«  bie  feinften  Sorten  Don  33lei* 
ftiften  fabrijiert  werben,  bereu  S3ef^affenheit  jwar  fehr  üoneinanber  abwei^t, 
wel^e  aber  ade  für  einen  gewiffen  ©ebrauth  geeignet  finb.  ®iefe«  :55erfahren 
hat  ^httt^^eit  mit  bemjenigen,  nad)  weld)em  bie  übrigen  farbigen  “il^aftedftifte 
hergeftedt  werben.  5)er  hierzu  angewenbete  ©raphit  mu§  gleidjfad«  eine  feine 
unb  gute  2Bare  fein.  ®erfelbe  wirb  ju  biefem  Sehufe  gef^lämmt  ober  erft 
gemahlen  unb  bann  gefd)lämmt,  je  feiner  befto  beffer;  hierauf  wirb  berfelbe  mit 
einer  gewiffen  Stenge  ebenfo  fein  präparierten  ÜEone«,  am  beften  mit  einem 
fetten  Sone,  Dermifdjt  unb  gemahlen,  unb  jwar  ju  einer  möglid)ft  innigen  unb 
gleichförmigen  3)iif(hung.  9}?an  oerfertigt  bann  auf  eine  ber  erwähnten  SSeifen 
bünne  Stifte  barau«  unb  lä^t  fie  Dodftänbig  trodnen,  wobei  man  iljre  gönn 
tunlidjft  erhält.  Siefe  Stifte  werben  nun  in  ^orjedanfapfeln  aufred)t  geftedt, 
bi^t  eingepadt  unter  bichter  ?lu«füdung  ber  ßwifchenränme  mit  ^oljfohlenftaub 
unb  bann  einer  Derfd)ieben  hohen  ©lühhitje  ait«gefe^t.  ge  nad)  bem  ^iljegrab, 
ben  man  ihnen  hierbei  gibt,  werben  fie  mehr  ober  weniger  hört  unb  mehr  ober- 
weniger  leidht  abfärbenb.  Sie  werben  nad)  bem  trennen  je  nad)  ber  hierbei 
erlangten  S3eföhaffenheit  in  beffere  unb  fd)led)tere  Sorten  fordert,  übrigen«  ade 
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wie  bie  ed)ten  ©orten  eingefoBt.  3ft  baö  ©rennen  auf  rid)ttge  SBetfe  erfolgt, 
fo  geben  bie  fo  erhielten  ©tifte  guten  engtifci)en  ©tiften  wenig  nad),  fie  finb 
t)art,  färben  ab  unb  ru^en  nid)t.  ©inb  fie  infolge  ju  ftarfen  ©rennenS  ju 
^art,  fo  färben  fie  fd]ted)ter  ab  unb  taugen  nur  ju  gewiffen  ßweden,  nmgefetjrt, 
wenn  fie  ju  wenig  gebrannt  würben,  finb  fie  ju  weic^.  ©ewiffe  ©orten  ©tifte 
werben  and)  baburd)  ^ergefteüt,  ba^  ber  ®rapf)it  blo^  mit  ©ummi  angemad)t, 
bie  3)laffe,  wie  bei  anberen  ffJafteüftiften,  geformt  unb  weiter  oerarbeitet  wirb, 
^iefeg  finb  bie  fd)Ied)teften,  fie  ru^en,  wenn  man  fie  mit  ber  ßunge  befeud)tet, 
nnb  färben  faft  gar  nidjt  ab,  wenn  man  e8  nid)t  tut;  bann  taffen  fid)  and)  bie 
©trid)e  faum  mit  ©ummi  etafticum  wieber  entfernen.  ®ie  9Jlenge  beö  an^ 
gewenbeten  Soneg  atS  ©inbemittet  ju  befferen  ober  orbinären  ©tiften  ^ängt 
teitß  üon  ber  ©ef^affen^eit  beS  ©rapf)itö,  teitS  oon  ber  be§  jugängtid^en  jEoneö 
ab,  teils  and)  non  ber  f^ein^eit,  bie  man  bem  SRateriate  gibt,  unb  ift  batb 
bur^  einige  ©erfuc^e  ermittelt.  3n  neuerer  foß  in  (Sngtanb  gelungen 
fein,  bem  fein  gemabtenen  trodenen  ©rafDt)itf3utüer  burd)  eine  fet)r  grofee  ^reffung 
eine  jur  ©teiftiftfabrifation  geeignete  ^ärte  ju  erteilen,  fo  ba|  er  äf)nlicb  be* 
banbett  werben  fann,  wie  ber  natürlicbe  in  ©tüden;  adein  id)  bejweifie  bie 
9^id)tigfeit  biefer  9^a^rid)t  febr.  ©ei  Bufalj  Oon  wenig  Son,  bnrcb  ©reffen 
beS  ©emif^eS  ju  ©tüden  unb  ^(^barfeS  ©rennen  ber  leljteren  würbe  cS  aber 
wobl  getingen,  ein  fägbareS  gutes  dJiaterial  ju  erhalten,  wie  eS  wabrfd)eintid) 
beim  ©rennen  bünner  tofer  ©tifte  ni^t  ju  erreichen  fein  mö^te,  ba  tejjtcren 
bie  ©icbtigfeit  abgebt,  bie  beim  erfteren  ©erfahren  beroorgebrad)t  werben  fönnte; 
jebo^  würbe  biefe  9Jletbobe  ber  größeren  5lrbeit  unb  beS  ^bfaHeS  wegen  fid) 
auch  nur  bei  ben  feinften  ©tiften  lohnen  fönnen. 

E.  Bmw  ©ebrudcn  ber 

©iete  natürlid)  oorfommenbe  3)iineratfarben,  b.  b-  Srbfarben,  bie  Dder 
üerfd)iebener  giüancen,  bie  UmbraS,  bie  Terra  de  Sienna  ufw.  taffen  fid) 
wobt  fünfttid)  erjeugen,  aber  nid)t  fo,  ba^  fie  bei  ihrem  (SrjeugungSprojeffe 
unmittelbar  atS  garbe  ouf  baS  j|u  färbenbe  Beug  niebergefd)tagen  werben 
fönnen,  namenttid)  nid)t  total,  um  eine  Beiebnung,  ein  ®effin  3U  bilben.  ®ie 
eigenttid)cn,  auf  d)emifd)em  2Bege  erzeugten  SRineratfarben  finb  ebenfowenig 
jum  ©ebruden  mittels  gättung  geeignet,  ba  fie  hierbei  einerfeitS  auf  bem 
Beuge,  nanientlid)  auf  ©ewebe,  nicht  genügenb  haften,  anbererfeitS  aber  eine 
lofale  Färbung  bamit  entweber  gar  nid)t,  ober  nur  unter  nnoerhättniSmägigen 
©d)Wierigfeiten  unb  großem  Äoftenaufwanbe  herjuftetlen  ift. 

^tfo  nicht  auf  bem  2Bege  d)emifcher  gäUung,  fonbern  burd)  mechanifcheS 
©inben  ber  fertigen  garben  auf  baS  Beug  erfolgt  ihre  ©erwenbung  jum 
©ebruden,  unb  auf  biefe  SBeife  werben  in  ber  Zat  alle  früher  befchriebenen 
f^arben,  and)  bie  Sadfarben,  allgemein  benutzt.  üJian  befeftigt  ober  „brudt" 
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bie  färben  al§  fol^e  unter  Slntuenbung  eines  geeigneten  SinbeniittelS  berart 
ouf  baS  33efeftigung  ben  getnö^nlid^en  Sinflüffen  n)iberftet)t 

unb  nur  bur(^  befonberS  fräftige  ^entifdje  ober  mec^anif^e  (Sinroirfungen  auf* 
gef)oben  inerbeu.fann. 

®o  nun  ber  Oorliegenbe  Seit  biefeSSBerfeS  bie  55er toenbung  ber  fertigen 
Farben  im  allgemeinen  erörtert,  fo  folt  and)  bereu  5tnmenbung  jum  33ebrud'en 
l^ier  in  it)ren  mefentUd^en  Bügen  angegeben  merben,  obmot)!  baS  53ebrucfen  nid)t 
jnr  ^arbenfabrifation  gehört,  fonbern  ein  befonbereS  ©emerbe  für  fi^  ift. 

Sie  53efeftigung  ber  f^arben  auf  ©etweben,  Seinen,  SSaunmotte, 

3Bad]Stnd)  ufm.  gefdjie^t 

1.  bur^  ben  Ötbrud'. 

Seinöt  mirb  mit  53teigtätte  ju  gut  trodnenbem  girniS  ge!od)t,  jugteid) 
mirb  nod)  eine  Onantität  §arj  ober  gefdjmotjener  ^opat  barin  getöft,  ober 
^opalfirniS  j^ugefügt.  SRit  biefem  f^irniffe  merben  bie  f^arben  jerrieben,  bann 
gemöf)ntid)  burd)  ^anbbrnd  auf  baS  ©emebe  übertragen  unb  na^^er  getrorfnet. 
Sie  fo  befeftigten  f^-arben  oertragen  ©eifenraaffer  um  fo  e^er,  je  me^r  bem 
f^irniffe  t)arte  ^arje  jugefeljt  finb.  ©ie  ertragen  aber  nid)t  ein  ftarfeS  ^od)en 
mit  Saugen,  roetdje  baS  Öt  nad)  unb  nac^  angreifen  unb  auftöfen. 

2.  Surö^  5lufbruden  mit  5ltbumin. 

©omo^t  Farben,  tt)et(^e  über^auf3t  nid)t  auf  baS  B^ug  gefällt  loerben 
fönnen,  mie  Ultramarin  unb  (Srbfarben,  atS  fotd)e,  mo  bieS  möglich  märe,  mie 
bei  (S^romgetb,  53ertinerbtau  ufm.,  brudt  man  auf  bie  B^^S^  5t  tb  um  in 
ober  ©irnei^.  SiefeS  bitbet  bei  gemö^nli^er  Semperatur  in  einer  mäfferigen 
Söfung  eine  jä^e  gleichmäßige  glüffigfeit,  melcße  febod)  bei  höherer  Semperatur 
nnb  jmar  lebigti^  bur^  ben  ©inftuß  ber  SBärme  gerinnt,  inbem  fieß  baS 
©imeiß  olS  eine  fefte,  nunmeßr  in  2öaffer  unlöSlidfe  ©ubftanj  auSfd)eibet.  5tuf 
ber  ©igenfeßaft  beS  ©erinnenS  berußt  baßer  bie  5tnmenbung  ber  ©imeißftüffig* 
feit  jum  garbenbrud.  StRan  mifeßt  bie  fein  oerteilten  f^arben  innig  unb  gleicß* 
mäßig  mit  ber  ©imeißflüffigfeit,  befeftigt,  b.  ß.  „brudt"  baS  ©emifcß  auf  B^ug 
unb  feßt  baS  leßtere  ßierauf  Safferbämpfen  oon  ber  erforberlicßen  Semperatur 
aus.  SaS  gerinnenbe  ©imeiß  ßüdt  bie  garben  ein  unb  bilbet  bamit  eine  bem 
Beuge  innig  anßaftenbe,  farbige  unb  fefte  SD^affe. 

53iele  f^ei'^^’en  taffen  fid)  faft  auf  feine  anbere  2Beife  in  ber  B^ug-  (Kattun*) 
bruderei  üermenben,  ba  fie  bei  5lnmenbung  beS  DlbrudS  ju  oiel  an  ißrer  9Jüance 
oerlieren  ober  ju  bunfel  auSfaHen  mürben. 

gür  ßelle  f^üi't’en,  mie  Ultramarine,  mirb  baS  ©imeiß  oon  frif^en 
©iern,  für  bunflere  f^arbeu  bagegen  baS  auS  531ut  gemonnene  5tlbumin  an» 
gemenbet,  meld)eS  leitete  bereits  allgemein  als  f^^abrifat  im  §anbel  oorfommt. 
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S3ei  ber  33ertuenbung  wirb  ben  '^tibuminlöfungen  gewö^nU^  nod)  au^er  ben 
Farben  ein  anbereS  S3erbicfunggmittei,  j.  33.  ©tärfe,  2;on,  @ummi,  jugefe^t,  teil« 
um  bie  f^arbe  mel)r  ju  nerteiien  unb  babitrd)  i)etter  ju  ma^en,  teil8  aber  anc^, 
um  berfetben  eine  gewiffe  ©ef^meibigfeit  ju  geben,  metd)e  fie  o§ne  fotc^e  ßufä^e 
nad)  üortiegenben  beftimmten  Erfahrungen  nid)t  erlangen  mürbe. 

3.  jDuri^h  ^iyierung  mit  Eafein,  Kleber  ufm. 

Einige  anbere  albuminartige  Körper,  mie  Eafei’n,  lieber,  werben  auf 
ähnUdje  SBeife  wie  baö  ,3llbumin  jum  3lufbrud  gewiffer  färben  »erwenbet. 
3)aS  Eafein  mu§  jebod)  ju  biefem  33ehufe  in  3lmmoniaf  gelöft  werben,  weil 
eg  in  Saffer  für  fid)  nid)t  lögli^  ift.  9^ad)  bem  Srorfnen  beg  bamit 
gefteüten  ®rudeg  ift  bag  3tmmoniaf  nerftü^tigt  nnb  bag  Eafein  befeftigt  hwr 
bie  ^arbe  wie  norf)in  bag  3llbumin  in  ber  bei  letzterem  angegebenen  SBeife  auf 
bag  3tnwenbung  beg  Slmmoniafg  barf  natürlid)  nur  bann  erfolgen, 

wenn  eg  bie  aufjubrudenben  f^arben  nid)t  nachteilig  oeränbert,  aifo  j.  33.  nicht 
bei  Ehromgelben,  manchen  J?upferfarben,  ben  33erlinerblauen,  wohl  aber  bei 
ben  geglühten  Erbfarben.  ®er  Kleber  fann  fowol)!  in  ©änren  alg  in 
ö^enben  311falien  gelöft  werben;  alg  ©äure  Oerwenbet  man  jn  feiner  3tuflöfung 
bie  flüdftigere  Effigfäure,  alg  3lllali  am  jwecfmä^igften  atro nl äuge, 
©elbftoerftänblich  barf  bie  ^leberauflöfung  nur  bei  folchen  g^arben  angewenbet 
werben,  welche  burth  bag  Söfnnggmittel  beg  Äleberg  feine  33eränberung  erleiben. 

Ein  weitereg  Eingeljen  in  bie  3)etailg  ber  befonberen  9}Jethoben,  um  mit 
ben  obigen  f^ijierunggmitteln  bie  oerfdjiebenen  f^arben  mehr  ober  minber 
bauerhaft  auf  ben  befeftigen,  mu^  h^^*^  unterbleiben  nnb  ber  Selfre 

oon  ber  3eügbrud'erei  überlaffen  werben,  weld)e  einen  fpejiellen  fehr  auggebehnten 
3weig  ber  d)emifd)en  Technologie  bilbet. 

3um  0d)luffe  fei  nur  nod)  ein  für  ben  f^fi^&enfabrifauten  wichtiger  Um* 
ftanb  erwähnt.  3Ule  für  T)rudjwede  onjufertigenbe  färben  müffen  burd)oug 
toon  einer  foldhen  Sefchaffenheit  fein,  ba^  fie  fich  leicht  nnb  möglid)ft 
fein  oerteilenlaffen.  Eigenfd)aft  wären  fie  jum  3tufbruden 

oödig  unbraud)bar.  Sebiglid)  in  SBürbigung  beg  33ebürfniffeg  ber  3cü9* 
brudereien  werben  baher  oon  Ultramarinfabriten  befonberg  fein  gemohlene 
Ultramarine  h erg eft eilt,  beren  31nwcnbung  beim  T)rud  fid)  aufg  35orteil* 
haftefte  teilg  beghalb  bewährt,  weil  bie  feinere  'garbc  weit  anggiebiger  färbt, 
teilg  weil  bie  färbenbe  ©d)i^t  bünner  fein  fann  unb  baljer  beffer  am  B^^ge 
haftet.  ^Jlanöhe  Erbfarben  würben  wahrfd)cinlich  ebenfaüg  Ijänfiger  alg  gegen* 
wärtig  jum  33ebruden  33erwenbung  finben,  wenn  cg  fid)  ber  f^abrifant  angelegen 
fein  liehe,  bie  f^arben  in  einer  für  biefen  3'^^^  üiehr  geeigneten  Sefd)affenheit 
herjuftetlcu,  wag  ohne  gro^e  5[Rühe  unb  Soften  jn  erreid)en  ift. 
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erkleinerungs- 
^  Maschinen  ^ 


Kollergänge,  Schlagstiftmaschinen,  Mahlgänge 

für  Trocken-  und  Naßvermahlung.  Kugelmühlen  mit 
und  ohne  Porzellanfutter.  Einfache  und  doppelte 
Griesmühlen  zum  Feinmahleu. 


T  rommel  =  Mischmaschinen 


Aufgabevorrichtungen ,  Siebzylinder, 
Förderschnecken,  Becherwerke  usw. 


Preisbücher  kostenfrei. 


F  RIED.  Krupp  A.-G. 
Grusonwerk 


Magdeburg -Buckau. 


föl  lj]  ru  ln  In  fulmiltnrüljifil  ln  ru  Ln  rutaru  Ul  f\j  La 

Ijol 

1  Deutsche  Schwerspat  =  Werke 

1  Gewerkschaft  Michel 

p  Jiartenrod  (}{essen-3\fassau). 

1  Wir  empfehlen  unseren 

1  gemahlenen  Schwerspat 

1  in  allen  Nuancen  und  Mahlfeinheiten,  ebenso  unseren 

1  Schwerspat  in  Stücken  und  in  Sandform. 

1 

1  Unsere  Werke  sind  durch  bedeutende 

1  Vergrösserungen  und  neueste  Einrichtungen 

1  immer  leistungsfähiger  gemacht. 

i  Muster  und  Preise  gern  zu  Diensten. 

i 

fo^rD  [7irg  üi  rd  In  rd  ln  fdhrd  in  rd  Ln  rd  In  nl  In  fUEfuD  Ln  ru  ln  fPlfHtl  ln  fd  In  ru  ln  fdCnTO  Gl  rd  Ln  rd  ln  fdinfülfn^tnnlGTrDlnr^tnr^ 

A.  L.  G.  Dehne,  Maschinenfabrik 

Halle,  a.S. 


Filterpressen  *  Pumpen  *  Wasserreinigung 
Armaturen  Dampfmaschinen 


C-KUHiVy 

Goldschlägerei 


VAUGSBURCr  ao  y 


Gegr.  1840; 

"Referenzen  erbeben. 


Wir  bauen  als  langjährige  Spezialität  in  eigener  Maschinenfabrik 

arbmühlen 

mll  ausuiedistlbaren  Hartporzellaa-Malilscheiliea 

in  5  Modellen  für  Hand-  und  Kraftbetrieb  = 

die  sich  seit  drei  Jahrzehnten  praktisch  vorzüglich  bewährt  haben. 

In  den  ersten  Häusern  des  In-  und  Auslandes  in  täglichem  Gebrauch. 

Preisliste  mit  Abbildungen  und  in  zwei  Druckschriften  ge¬ 
sammelte  Zeugnisse  führender  Firmen  der  Lack-  und  Farben¬ 
industrie  der  tonangebenden  Länder  zu  Diensten.  (Eine  dritte  sehr 
umfangreiche  neue  Serie  von  Zeugnissen  befindet  sich  in  Druck.) 

Farbwerk  woris  ScUfferdecker  &  Heim 

Worms  am  Rhein.  ^  ^  Äbteilung  II  Maschinenfabrik. 
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I  Hirsch  (SrMerzenich,  G.m.b.H.  I 

Jj  Farbwerke  ^  Qrenzhausen  und  Cöln  a.  Jlhein.  | 


i» 

\i> 

«> 

\i/ 


Chemische  Farben. 


Chromgelb,  Chromgrün,  Zinkgelb,  Zinkgrün,  Türkischrot, 


Pariserblau,  Bremerblau,  lichtechte  Zinnoberimitationen, 


Signalrot,  Schüttgelb,  kalkechte  Farben,  sämtliche  Lackfarben. 

I  Spezialitäten :  | 

Ignorubin- und  Luxoforrot.  Moderote,  Jugendfarben. 

Tapeten,  Buntpapier-  und  Lithographiefarben.  yi/ 

y}>  Farben  für  Zement-,  Wachstuch-,  Linoleum-,  Gummi-,  Seifen-, 

Siegellack-  usw.  Fabriken.  ;}> 

S!/  <ii! 

Erd-  und  Mineralfarben.  —  Wetterfeste  Farbe  „STERRO LITH“. 


Lithopone- 


— — 


Fabrikat: 

Höchste  Weiße,  Weichheit, 
Deckkraft ,  Lichtechtheit. 


Fabriken. 


Bau  kompl.  Anlagen  nacli  bewährtestem  System. 

Lieferung  aller  Maschinen  und  Apparate,  Zerkleinerungsanlagen. 
Bau  von  Ofen  für  chlorierende  Eöstung. 
Eeduktionsöfen  für  Schwerspat.  Ba  S  -Laugereien. 
Glühöfen  für  Rohlithopone.  Schlämmereien.  Trockenanlagen  usw. 
Keine  Vertretung,  daher  unparteiische  Beratung. 

)|iebricha.Kh. 
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Prof.  Dr.  Otto  N.  Witt, 

Chemisclie  Teclinologie  der  Gespinstfasern, 

ihre  Geschichte,  Gewinnung,  Terarheitung  und  Veredlung. 

Mit  Hoizstichen. 

1.  Lieferung.  Seide,  Wolle,  Seidenhaare,  Baumwolle,  Flachs,  Hanf,  Jute  und 

andere  Pflanzenfasern.  Jis  6,50. 

2.  Lieferung.  Alkalien,  alkalische  Salze  und  Erden.  Lösungs  - ,  Keinigungs- 

.  und  Entfettungsmittel.  Bleichmittel ,  Oxydations  -  und  Reduktions¬ 
mittel.  Beizen.  Verdickungs-,  Klebe-  und  Appreturmittel.  Farbstoffe. 

Ji,  6,—. 

3.  Lieferung.  Unter  Mitwirkung  von  Dr.  Arthur  Buntrock.  1902. 

(S.  385—576.)  M  6,—. 

4.  Lieferung.  Unter  Mitwirkung  von  Dr.  Ludwig  Lehmann.  1909. 

(S.  577—770.)  M  10,—. 

n  -  ■  □ 

Brünner  Monatsschrift  für  Textil  -  Industrie ;  Alle,  welche  das  Werk  lieb¬ 
gewonnen  haben  —  und  deren  gibt  es  recht  viele,  —  werden  es  mit  Freuden  begrüßen, 
wenn  nun  eine  rasche  Weiterführung  des  Unternommenen  in  Aussicht  steht.  Was 
bereits  Gutes  über  das  Werk  gesagt  wurde,  gilt  auch  für  die  jüngst  erschienene 
Lieferung,  die  gleich  ihren  Vorgängerinnen  wieder  Treffliches  in  sich  birgt.  Das 
Kapitel  Anilinschwarz  wird  vollendet.  Wir  finden  die  letzten  der  vor  kurzer  Zeit 
erschienenen  Arbeiten  verwertet.  Es  seien  die  Arbeiten  von  Ullrich  und  Fuß¬ 
gänger  (Höchst),  Willstätter,  Eucherer  wie  andere  genannt.  Durch  Nachträge 
sind  erweitert  die  Arbeiten  über  synthetischen  Indigo,  auf  der  Faser  erzeugte  Azo¬ 
farbstoffe,  haltbare  Hydrosulfitverbindungen  und  die  damit  zusammenhängenden  Fort¬ 
schritte  über  Ätzverfahren  und  über  neue  Küpenfarbstoffe ,  deren  die  jüngste  Zeit 
eine  so  überreiche  Zahl  aufweist.  Diesen  Ausführungen  folgt  ein  Kapitel  „Farbstoffe“. 
Der  Einteilung  liegen  diesfalls  die  färberischen  Eigentümlichkeiten  der  Farbstoffe  zu¬ 
grunde.  Es  folgen  den  roten  orange-,  gelb-,  blau-  usw.  direktfärbende  Azoprodukte. 
Dann  werden  besprochen  die  übrigen  substantiven  Nitro-,  Azinthiobenzenylfarbstofte, 
Farbstoffe  unbekannter  Konstitution,  Schwefelfarbstoffe  und  sauer  ziehende  Farbstoffe. 
Hervorgehoben  seien  die  kurzen,  aber  treffenden  Angaben  über  die  Verwendung  der 
Farbstoffe.  Jeder  Leser  der  etwa  200  Seiten  starken  Lieferung  wird  dieselbe  nach 
erfolgtem  Studium  mit  der  Überzeugung  weglegen  ,  überraschend  viel  Wertvolles  ge¬ 
funden  zu  haben.  Daß  die  Ausstattung  des  Werkes  eine' vorzügliche  ist,  bürgt  der 
Name  der  Verlagsbuchhandlung.  « 

Färberei  und  Appretur:  Das  umfangreiche  Werk,  dessen  vierte  Lieferung  jetzt 
vorliegt,  behandelt  in  der  ersten  Lieferung  im  Zusammenhang  die  Geschichte  der 
Textilindustrie  und  das  Vorkommen  und  die  Gewinnung  der  Textilfasern  unter  Berück¬ 
sichtigung  der  zahlreichen  neuen  Rohstoffe  der  Textilindustrie.  Der  noch  in  der  ersten 
Lieferung  begonnene ,  in  der  zweiten  und  dritten  fortgeführte  Abschnitt  betrifft  die 
zum  Drucken  und  Färben  benutzten  Chemikalien ,  Droguen  und  Farbstoffe.  In  der 
vorliegenden  vierten  Lieferung  wird  die  Besprechung  der  Pigmente  beendet  und  das 
große  Gebiet  der  Farbstoffe  begonnen  ,  welches  voraussichtlich  auch  noch  die  beiden 
nächsten  Lieferungen  in  Anspruch  nehmen  wird.  In  erster  Linie  wird  aui  die  An¬ 
wendung  der  Substanzen  Rücksicht  genommen  und  die  Technik  des  Bleichens,  Färbens 
und  Drückens  mit  Unterstützung  durch  Illustrationen  eingehend  besprochen  ,  weshalb 
das  Buch  für  den  Praktiker  von  hervorragender  Bedeutung  ist. 
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zur 


Herstellnng  bedrückter  Baumwollstoffe 

unter 

Berücksichtigung  der  wichtigsten  Arbeitsmaschinen 

der 

Spinnerei  und  Weberei 

von 


I>i*.  Willi.  Elbers 

Hagen  in  Westfalen. 

Mit  127  Abbildungen  im  Text  und  auf  6  Tafeln,  14  Fehlertafeln  in 
Lichtdruck,  sowie  42  Stoff-  und  Druckproben. 

r»reis  geheftet  30  Mark,  gekaadlea  33  Mai-k. 


„Die  Textil -Industrie“  schreibt:  Das- vorliegende  Werk  soll  in  erster 
Linie  dem  Lehrer,  Ingenieur  oder  Chemiker,  welchem  die  systematische 
Schulung  der  in  dem  angegebenen  Industriezweige  beschäftigten  Meister 
und  Arbeiter  obliegt,  zum  Selbststudium  und  als  Grundlage  bei  der 
Unterrichtserteilung  dienen.  Im  Hinblick  auf  die  Bearbeitung  und 
Gruppierung  des  Stoffes  unterscheidet  sich  deshalb  das  Werk  wesent¬ 
lich  von  den  gebräuchlichen  koloristischen  Handbüchern.  Die  sich  in 
jenen  Werken  naturgemäß  findende  eingehende  Beschreibung  sämtlicher 
in  wissenschaftlicher  oder  technischer  Hinsicht  interessanter  und  wich¬ 
tiger  Arbeitsmethoden,  unter  detaillierter  Angabe  von  Rezepten,  kam 
für  die  vorliegende  Ausgabe  nicht  in  Betracht.  Der  Verfasser  hat  viel- 

========================J 

fß  Ausführliches  Verlags  Verzeichnis  kostenlos.  ^ 
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[Dr.  Wilh.  Elbers,  Die  Bedienung  der  Arbeitsmaschinen.] 

mehr,  der  Tendenz  der  Arbeit  entsprechend,  in  kurzen  Zügen  ein  zu¬ 
sammenhängendes  Bild  der  heute  bei  der  Herstellung  bedruckter  Baum¬ 
wollstoffe  zur  Anwendung  gelangenden  Methoden  gegeben,  soweit  dieses 
notwendig  war,  um  'die  Bolle  zu  kennzeichnen,  welche  die  Arbeits¬ 
maschinen  bei  der  Ausübung  der  Methoden  spielen.  Durch  die  Fort- 
lassung  alles  nebensächlichen  und  praktisch  heute  weniger  wichtigen 
Materials  wird  das  Bild  ein  einheitliches  und  geschlossenes,  um  so 
mehr,  als  auch  der  Spinnerei-  und  Webereibetrieh  in  dem  Rahmen, 
wie  diese  Arbeitsprozesse  bei  der  Herstellung  bedruckter  Baumwollstoffe 
in  Betracht  kommen,  berücksichtigt  worden  ist.  Die  Anschaulichkeit 
der  Darstellung  wird  sehr  gefördert  durch  eine  größere  Zahl  von  Stoff¬ 
und  Druckproben.  Die  Auswahl  derselben  ist  mit  großer  Sorgfalt  be¬ 
wirkt  worden;  es  kam  dem  Verfasser  nicht  darauf  an,  möglichst  viel 
Farbstoffe  und  Rezepte  vorzuführen,  sondern  die  Arbeitsmethoden  in 
ihren  Richtlinien  zu  kennzeichnen  und  für  die  meisten  der  zurzeit 
wichtigen  Methoden  ein  Beispiel  vorzuführen.  Dieser  Teil  des  Werkes 
ist  also  im  wesentlichen  nach  den  Grundsätzen  bearbeitet  worden, 
welche  für  die  Erteilung  eines  für  weitere  Kreise  bestimmten  techno¬ 
logischen  Fachunterrichts  maßgebend  sein  müssen.  Bei  der  Beschrei¬ 
bung  der  Arbeitsmaschinen  ist  die  Vorführung  des  Zwecks  und  der 
Arbeitsweise  nach  Möglichkeit  in  den  Vordergrund  ge.stellt  worden. 
Die  Darstellung  stützt  sich  vorwiegend  auf  aus  der  Praxis  stammende 
Konstruktionszeichnung  und  auf  photographische  Abbildungen  solcher 
Maschinen,  welche  betriebsfertig  oder  in  Betrieb  befindlich  sind.  Der 
Schwerpunkt  der  Arbeit  liegt  in  den  in  besonderen  Abschnitten  zu¬ 
sammengestellten  Vorschriften  für  die  Bedienung  der  Arbeitsmaschinen 
und  Ausübung  der  Fabrikationsmethoden.  Hier  hat  der  Verfasser  die 
in  verschiedenen  Fabriken  und  vor  allem  während  langjähriger  Leitung 
des  eigenen  Betriebes  nach  dieser  Richtung  gesammelten  Erfahrungen 
niedergelegt.  In  diesen  Vorschriften  wird  jedesmal  unter  Bezugnahme 
auf  den  voraufgegangenen  beschreibenden  Text  übersichtlich  zusammen¬ 
gestellt,  welche  Punkte  seitens  des  Meisters  und  des  Arbeiters  bei  der 
Bedienung  der  Arbeitsmaschinen  zu  beachten,  und  zum  Teil  auch, 
welche  Maßnahmen  seitens  des  Betriehsbeamten  und  Koloristen  zu 
ergreifen  sind,  um  mit  den  Maschinen  rationell  zu  arbeiten  und  ein 
gutes  Fabrikat  hervorzubringen.  Eine  originelle  Ergänzung  erfahren 
diese  Vorschriften  durch  eine  Reihe  von  Fehlertafeln,  welche  eine 
photographische  Wiedergabe  der  erfahrungsgemäß  am  häufigsten  vor¬ 
kommenden  Fehler  enthalten.  Dieser  wichtigste  Teil  des  Werkes,  die 
sogenannten  „Vorschriften“  und  „Bedienungsvorschriften“,  wird  nicht 
nur  dem  Interesse  des  Fachkoloristen  begegnen,  sondern  er  enthält 
gewiß  auch  manche  Anregung  für  alle  die  Kreise,  welche  sich  den 
weiteren  Ausbau  der  Arbeitsmaschinen  und  Arbeitsmethoden  dieses 
Industriezweiges,  sei  es  auf  maschinellem  oder  auf  farbentechnischem 
Gebiete,  zur  Aufgabe  gemacht  haben.  Wir  kommen  vielleicht  auf 
dieses  interessante  Werk  noch  einmal  zurück. 
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POST’S 

Chemisch-technische  Änaiyse. 

Handbuch  der  analytischen  Untersuchungen  zur  Beauf¬ 
sichtigung  chemischer  Betriebe  für  Handel  u.  Unterricht. 

ln  dritter  vermehrter  und  verbesserter  Auflage 
herausgegeben  von 

Prof.  Dr.  Bernhard  Neumann 

Grossherzoglich  Technische  Hochschule,  Darmstadt 

Zwei  Bände.  ::  Mit  zahlreichen  Abbildungen.  ::  Gr.  8. 


Erster  Band  1908 

(XXIX  u.  974  S.) 

Preis  geh.  M  23,50,  geh.  M  25, — . 


Zweiter  Band  1909 

(XIV  u.  1515  S.) 

Preis  geh.  M  37,50,  geh.  M  40, — . 


Daraus  einzeln : 


1.  Heft.  Preis  Mark  4,80. 


1.  Wasser  und  Abwässer  .  . 

2.  Brennstoffe . 

3.  Pyrometrie . \ 

4.  Bauch-,  Heiz-  u.  Kraftgase  / 


J.  H.  Vogel 
H.  Langhein 

B.  Neumann 


Daraus  einzeln: 

1.  Heft.  Preis  Mark  5,50. 

19.  Kalk,  Kalksandsteine,  Ze-  \  Chem.  Lahor. 

ment  und  Gips  .  .  .  |  f.  Toniudustrie 

20.  Tonwaren . i 

21.  Glas,  Glasuren  .  ...  f  E.  Cramer 


2.  Heft.  Preis  Mark  7,50. 


5.  Leuchtgas . 

6.  Caloiumcarbid  und  Acetylen 

7.  Erdöl,  Teeröle.  Paraffin, 

Montanwachs,  Ozokerit,  > 
Schmieröle,  Asphalt  .  j 

8.  Fette,  fette  Öle,  Glyzerin,  \ 

Kerzen,  Seifen  .  .  .  / 


J.  Becker 
J.  H.  Vogel 

C.  Engler  u. 
L.  Uhhelohäe 

W.  Fahrion 


2.  Heft.  Preis  Mark  10,—. 


22. 

23. 


25. 

26. 
27. 


Eübenzucker . 

Stärke ,  Dextrin ,  Trauben¬ 
zucker  . 

Bier . ^ 

Wein . 

Spiritus . 

Essig,  Holzgeist . 


Jf.  Frühling 

E.  Parow 
H.  Vogel 
C.  Bleisch 
P.  Kulisch 
H.  Hanow 

F.  Rothenbach] 


3.  Heft.  Preis  Mark 

9.  Eisen . 

10.  Metalle  (außer  Eisen)  .  .  \ 

11.  Metallsalze . / 


7,-. 

A.  Ledebur 

B.  Neumann 


4.  Heft.  Preis  Mark  4,20. 


12.  Anorganische  Säuren  .  .  .  H.  Benedict 

13.  Soda . W.  Kolb 

14.  Kalisalze . BokemüUer 

15.  Pottasche,  Salpeter  .  ...  F.  Schaefer 

16.  Brom . BokemüUer 

17.  Chlor,  Chlorkalk  .  .  .  \ 


18.  Schwefelnatrium  ,  Anti¬ 
chlor,  Tonerde^  Alumi¬ 
niumsulfat  . 


3.  Heft.  Preis  Mark  10,—. 

28.  Handelsdünger  u.  Stallmist  1 

29.  Bodenarten  und  Ernte-  J  P.  Wagner 

Substanzen . } 

30.  Luft . Ch.  Nussbaum 

31.  Ätherische  Öle . J.  Helle 

32.  Leder  und  Gerbstoffe  .  .  .  M.  Philip 

. )  B.  Kissling 

34.  Tabak . / 

35.  Kautschuk  und  Guttapercha  Fd.  Herbst 

36.  Spreng-  und  Zündstoffe  .  .  H.  Käst 

4.  Heft.  Preis  Mark  12,—. 

37.  Steinkohlenteer  .  .  .  .  ) 

38.  Farbstoffe  und  zugehörige  J-  ö-  Schultz 

Industrien . ) 
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Verlag:  von  Friedr.  Viewe^  &  Sohn  in  Braunsehweig:. 


i)ie  Chemie 

der 

natürlichen  Jarbstoffe. 

Von 

Dr.  Hans  Rupe, 

Privatdozent  an  der  Universität  Basel. 


Erster  Teil;  Preis  geheftet  8, — ,  gebunden  9, — . 

Zweiter  Teil:  Preis  geheftet  10, — ,  gebunden  J6  11,—. 

Die  Chemische  Industrie :  Die  endgültige  Ausgestaltung 
der  Chemie  der  künstlichen  Farbstoffe  gehört  zu  den  wichtigsten 
Aufgaben  der  Forschung.  Nur  nachdem  diese  Aufgabe  gelöst 
sein  wird,  wird  sich  definitiv  das  Anwendungsgebiet  der  natür¬ 
lichen  und  künstlichen  Farbstoffe  abgrenzen  lassen.  Herr 
Dr.  Rupe  hat  durch  Veröffentlichung  seines  Werkes  eine  sehr 
wesentliche  Beihilfe  zur  Erreichung  des  erstrebten  Zieles  ge¬ 
schaffen,  denn  seine  übersichtliche  und  klare  Zusammenstellung 
wird  ohne  Zweifel  einen  Antrieb  zur  weiteren  Durchforschung 
dieses  verwickelten  Gebietes  geben.  Wir  begrüßen  in  dem 
Buche  eine  wichtige  Bereicherung  unserer  monographischen 
Literatur  und  sind  der  Ansicht,  daß  dasselbe  in  keiner  wohl- 
geordneten  chemischen  Bibliothek  wird  fehlen  dürfen. 

Naturwissenschaft!.  Rundschau:  .  .  .  Das  Werk  des 
Herrn  Rupe  wird  daher  allen  denen  willkommen  sein,  welche 
sich  mit  den  natürlichen  Farbstoffen  eingehender  zu  beschäftigen 
wünschen.  Sein  Studium  ist  gerade  deshalb  besonders  lohnend 
und  interessant,  weil  durch  die  Untersuchungen  der  letzten 
Jahre  der  Gegenstand,  welcher  früher  einen  vorwiegend  de¬ 
skriptiven  Charakter  hatte,  in  den  sicheren  Boden  der  Struktur¬ 
theorie  verpflanzt  worden  ist. 


Verlangen  Sie  ausführlichen  Prospekt  kostenlos. 


12 


Verlag  von  Friedr.  Vieweg  &  Sohn  in  Braunschweig. 


Der  gegenw^ärtige  Stand  der 

Abwässerfrage. 

Dargestellt  für  die  Industrie. 

Unter  besonderer  Berücksichtignng  der  Textilveredelungsindnstrie. 

=  Auf  Veranlassung  des  — 

Vereins  der  Deutschen  Textilveredelungsindustrie  Düsseldorf, 

Von  Dr.  Georg  Adam. 

Preis  3  Mark.  — ■  ■ 

Färber-Zeitung,  herausgegeben  von  Dr,  Adolf  Lehne:  In  einem  längeren 
Aufsatz  gibt  Dr.  E.  Wagmann  den  Hauptinhalt  des  Buches  wieder  und  sagt 
am  Schlüsse:  „Man  wird  nach  dem  Gesagten  aus  der  Schrift  von  Adam, 
die  allen  Interessenten  nur  angelegentlich  zum  Studium  empfohlen  werden 
kann,  entnehmen,  daß  in  bezug  auf  die  Behandlung  der  Abwässerfrage  un¬ 
verkennbar  ein  großer  Schritt  vorwärts  getan  ist,  insofern  als  Staat  und 
Industrie  in  gemeinsamer  Arbeit  die  Lösung  dieses  schwierigen  Problems 
in  die  Hand  genommen  haben.  Die  ausführliche  Besprechung  der  Adam- 
schen  Arbeit  sollte  den  Zweck  haben,  diejenigen,  welche  sich  mit  der  Ab¬ 
wässerfrage  zu  beschäftigen  haben,  auf  einzelne  markante  Punkte  hinzuweisen 
und  ihnen  einen  Weg  anzudeuten,  der  sie  zu  der  richtigen  Stelle  führen 
kann,  wo  man  Rat  und  Hilfe  findet.“ 

Die  Mitteilungen  des  Vereins  zur  Wahrung  der  gemeinsamen  wirtschaft¬ 
lichen  Interessen  in  Rheinland  und  Westfalen  drucken  den  vorstehend  er¬ 
wähnten  Aufsatz  ab. 

Die  Chemische  Industrie,  Organ  des  Vereins  zur  Wahrung  der  Interessen 
der  chemischen  Industrie  Deutschlands :  „ .  .  .  Ein  übersichtlich  und  sehr 
ansprechend  geschriebenes,  auch  objektiv  gehaltenes  Buch,  welches  die  ein¬ 
schlägige  Literatur  nach  jeder  Richtung  sorgsam  berücksichtigt  und  in 
geschickter  Weise  an  geeigneter  Stelle  voi-führt.  ...  In  sehr  lesenswerten 
Kapiteln  folgen  Besprechungen  über  die  Grenzwerte  und  über  die  Reinigung 
und  Beseitigung  gewerblicher  Abwässer.  Weiter  berücksichtigt  der  Ver¬ 
fasser  die  Verhältnisse  in  gesetzgeberischer  Hinsicht  und  bespricht  darauf 
die  vorhandenen,  der  Aufhellung  der  schwierigen  Abwässerfrage  dienenden 
Anstalten  und  Maßnahmen,  bringt  zum  Schluß  dankenswerte  Beispiele  aus 
der  Praxis  und  leiht  auch  der  Verein  Stätigkeit  zu  Studien  über  die  Abwässer¬ 
frage  beherzigenswerte  Worte.  Wir  empfehlen  das  Buch  allen  Interessenten 
zum  Studium.  .  .  .“ 
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Die  Entnebelung 

von 

(tewerhliehen  Setriebsräutnen. 

Eine  Gewerbehygienische  Studie. 

Auf  Veranlassung  des 

Vereins  der  Deutschen  Textilveredelungsindustrie. 

Von  Dr.  Georg  Adam. 

Mit  einer  Tabelle,  I*rei.s  S  IWCa-rli. 


Färber-Zeitung:  Die  Segnungen  der  Gewerbehygiene,  welche  gesetzlich  den 
in  Fabriken  und  industriellen  Betrieben  Beschäftigten  zugute  kommen  müssen,  lassen 
sich  dann  nicht  mehr  einführen ,  wenn  die  zu  eiTeichenden  Vorteile  in  keinem  V^er- 
hältnis  zu  dem  benötigten  Aufwand  stehen.  Doch  wo  liegt  hier  die  Grenze  in  jedem 
Einzelfalle?  Dr.  Adam  unterzieht  in  vorliegender  Broschüre  die  Forderung  der  Ent¬ 
nebelung  von  gewerblichen  Betriebsräumen  eingehender  Besprechung  und  untersucht, 
inwieweit  diese  Forderung  als  berechtigt  erscheint.  Nachdem  in  einer  kurzen  Vor¬ 
geschichte  der  Veranlassung  der  Schrift  Erwähnung  getan  wird,  werden  zunächst  die 
Nachteile  der  Schwadenbildung  für  den  Betrieb  behandelt,  dann  die  Theorie  der  Nebel¬ 
bildung  (unter  Anführung  von  Beobachtungstabellen)  erörtert,  in  den  folgenden  Kapiteln 
aut  die  Methoden  zur  Beseitigung  des  Nebels  (Entziehung  des  überschüssigen  Wasser- 
dampfes)  und  Lufterneuerung,  Erwärmung  der  Räume,  Einführung  warmer  Luft  näher 
eingegangen  und  endlich  aut  Entnebelungsanlagen  in  der  Praxis  hingewiesen.  Die 
Frage  der  Beseitigung  von  Nebelbildung  trifft  besonders  Färbereien  ,  Zeugdruckereien, 
Appreturanstalten,  Bleichereien,  Wäschereien,  Tuch-  und  Papierfabriken  u.  a.,  überhaupt 
gewerbliche  Betriebe,  bei  denen  größere  Mengen  Wasserdampf  in  die  Arbeitsräume 
gelangen.  Interesse  hat  diese  Angelegenheit  ferner  für  Gewerbeaufsichtsbeamte,  Be¬ 
rufsgenossenschaften,  Hygieniker,  Lüftungstechniker,  Fabriken  für  Ventilationseinrich¬ 
tungen  usw.  Allen  diesen  kann  die  Broschüre  des  Dr.  Adam  warm  empfohlen 
werden.  Ihr  Inhalt  ist  sachgemäß,  behandelt  die  Frage  der  Entnebelung  gewerblicher 
Betriebsräume  umfassend ,  klar  sowohl  theoretisch  als  auch  der  Praxis  entsprechend 
und  gibt  die  Möglichkeit ,  sich  ein  Urteil  über  das  Für  und  Wider  der  bezüglichen 
Forderungen  zu  bilden.  Ausstattung  und  Druck  sind  sehr  ansprechend  und  gediegen. 

Der  Spinner  und  Weber:  Der  Verein  war  zu  einer  Enquete  in  dieser  Frage 
durch  die  gerichtliche  Verurteilung  eines  seiner  Mitglieder ,  welche  auf  Grund  einer 
Polizei  Verfügung  erfolgte ,  veranlaßt  worden.  Die  Revision  beim  Landgericht  hatte 
ungeachtet  der  einstimmig  zugunsten  des  Fabrikanten  lautenden  sachverständigen  Gut¬ 
achten  aus  rein  juristisch -formalistischen  Gründen  keinen  Erfolg.  —  Die  ungemein 
anziehende  Darstellung  der  vorliegenden  Studie  fesselt  durch  interessante  allgemeine 
Bemerkungen  über  die  Beschränkung  des  Fabrikbetriebes  aus  sozialpolitischen  Gründen, 
prütt  dann  die  Frage ,  ob  die  Schwadenbildung  überhaupt  Unfall  -  oder  Krankheits¬ 
gefahren  herbeiführt  und  beantwortet  dieselbe  schließlich  negativ.  Die  Theorie  und 
die  Methoden  zur  Beseitigung  der  Nebelbildung  werden  darauf  sehr  ausführlich  in 
wissenschaftlicher,  aber  auch  gleichzeitig  in  leichtverständlicher  Form  behandelt.  Wir 
können  die  Anschaffung  dieser  wertvollen  Schrift  allen  Interessenten,  wie  Färbereien, 
Appreturanstalten,  Waschanstalten,  Tuchfabriken,  Zeugdruckereien  usw.  aufs  Wärmste 
empfehlen. 
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Ultramarin. 

Von 

Dr.  Reinhold  Hoffmann. 

Preis  geh.  J(,  4, — ,  geh.  Ji,  5, — . 

Die  „Chemische  Zeitschrift“  schreibt:  .  .  .  Alles  in  allem 
ist  das  Buch  eines  so  ausgezeichneten  Fachmannes  wie  Dr.  Rein- 
hold  Hoffmann,  der  ein  ganzes  Menschenleben  diesem  Spezial¬ 
gebiet  der  Chemie  gewidmet  hat,  eine  sehr  wertvolle  und  dankens¬ 
werte  Bereicherung  der  modernen  Fachliteratur. 

Theorie  und  Praxis 

der 

Ganz-Damast-Weberei. 

Ein  Lehrbuch  für  technische  Hochschulen, 
höhere  Gewerbe-  u.  'Fextilschulen,  sowie  zum 

: :  Handgebrauch  für  in  der  Praxis  beschäftigte  Facliniänner.  : : 

Mit  18  Tafeln,  und  0  Abbildung-en. 

Von 

H.  Kinzer  und  R.  Walter. 

—  Preis  geheftet  5  Mark,  gebunden  6  Mark.  - 

„Der  Tuchfabrikant“  schreibt:  Wir  können  dieses  Werk  jedem 
Fachmann,  der  sich  für  die  Damastweberei  interessiert,  als  das 
beste  Buch,  welches  auf  diesem  Gebiete  erschienen  ist,  empfehlen. 

: :  Ausftthrllches  Verlagsverzelchnis  kostenlos.  : : 
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